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í^sTAiroo  principalmente  destinada  esta  obra  para  los  Alumnos 
del  Col^o  Nacional  de  Minería  de  México,  los  cuales  entienden 
bien  el  lenguage  orictognostico,  y  temiendo  que  no  me  alcanzase 
la  vida  para  imprimirla  toda  entera,  me  he  adelantado  i  publicar 
la  ^áurte  práctica  que  es  la  mas  importante.  Está  dividida  én  dos: 
la  primera  es  una  especie  de  prontuario  para  los  que  estén  mas  ade- 
lantados: solo  contiene  en  extracto  los  caracteres  mas  sobresalien- 
tes; los  que  lo  necesiten  pueden  Cónáiíltar  lá  segunda^  en  que  se 
hallan  en  toda  su  extensión,  los  cuales  según  el  Profesor  áé  Gi- 
nebra Nécker,  han  recibido  ampliaciones,  correcciones  y  maytt 
exactitud  con  el  tiempo,  pero  nunca  han  salido  falsos  6  inútiles  en 
un  solo  fbsil.     Así  es  que  dice  con  fazon  á  mi  entender  que  su 
forma  es  tan  esencial  como  su  composición,  pues  no  se  concibe 
como  pueda  ser  variedad  de  la  materia  t  asienta  que  el  objeto  de 
la  historia  natural  es  la  descripción,  comparación  y  clasificación  de 
substancias  positivas  y  existentes,  6  el  estudio  de  individuos  con  to* 
dos  sus  caracteres  físicos  y  químicos;  y  por  tanto  no  excluye  los 
que  son  descriptivos,  como  la  disolubilidad  en  el  agua,  en  los  ácidos 
y  en  los  álcalis,  la  efervescencia,  la  jaletina  que  forman;  los  que 
excluye  son  los  que  se  consideran  en  abstracto  en  los  miembros 
superiores  de  la  clasificación,  como  los  del  principio  electro-nega- 
tivo en  los  fósiles  compuestos:  afirma  que  todos  los  grupos,  que 
reúnan  los  mismos  caracteres  físicos  y  químicos  que  los  distingan 
de  todos  los  demás,  deben  de  ser  naturales:  no  da  la  preferencia 
á  la  cristalización,  dureza  y  peso,  sino  que  los  considera  todos 
igualmente,  porque  la  raspadura  por  ejemplo  es  á  veces  tan  carac- 
^  terística  como  los  otros:  prefiere  describir  la  esmeralda  como 

prismática,  porque  así  se  observa  en  efecto;  y  la  forma  primiti» 
^  va  romboedra  que  da  origen  al  prisma  exágono  regular  se  vuelve 
^         un  carácter  abstracto,  puesto  que  nunca  se  halla  en  romboedros: 
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por  último  no  pone  ef  diamante  entre  el  corundo  y  el  topacio,  ul 
junta  en  un  género  d1  cuarzo  y  el  jergón,  y  en  otro  el  plomo  ver- 
de, blanco,  amarillo,  vitriólico  y  muriatado,  sino  que  hace  géne- 
ros y  subgéneros  de  cada  uno.  A  no  haber  recibido  ahora  mispio 
su  pródromo,  me  habría  aproviechado  de  el,  pues  tiene  ademas  pa- 
ra mi  la  ventaja  de  no  ser  muy  metaffeico» 

Como  en  el  día  solo  seestíman  los  cristales,  los  demás  caracteres 
de  Wérner  van  cayendo  en  el  olvido:  esto  no  seria  tan  sensible  si 
todos  los  fósiles  estuviesen  siempre  y  distintamente  cristalizados, 
y  entonces  la  mineralógia  seria  una  ciencia  matemática:  la  lástima 
es  que  un  mismo  observador  encuentre  ii  veces,  diversos  án- 
.gulot  en  prueba  de  que'  se  diñcultan  las  medidas,  por  la  confu- 
sión de  los  mismos  cristales.  Ahora  nos  dice  Breithaupt  que  el 
ángulo  de  las  aristas  terminales  del  roml)oedro  del  rosicler  claro 
es  107^  48",  y  e)  del  obscuro  108^  39'.  Por  otra  parte  estos  mis- 
mos fósiles  no  siempre  están  cristalizados  y  muchos  no  lo  están 
nunca,  y  así  pienso  que  con  el  tiempo  se  habrá  de  recurrir  á  los 
caracteres  de  Wérner;  y  habiendo  tratados  completos  en  todas 
las  lenguas  excepto  en  la  nuestra,  pues  la  Mineralogía  de  Hérr- 
gen  y  aun  mi  primera  edición  son  muy  incompletas,  he  tenido  un 
motivo  mas  para  dar  esta  segunda.  Convencido  de  que  se  facilita 
el  estudio  con  las  figuras,  he  dado  la  preferencia  á  las  de  Phillips 
en  su  Mineralógia  á  pesar  de  ser  mas  compuestas,  porque  se  ahor- 
ran figuras,  y  por  medio  de  una  especie  de  análisis  se  deducen 
fácilmente  las  sencillas:  es  menester  dejar  algo  que  hacer  al  lector. 
Para  las  durezas  me  ha  servido  la  escala  de  Breithaupt,  porque 
me  parece  que  la  mica  y  el  sodalite  ó  la  piedra  radiante  vidriosa 
están  bien  intercalados.  Cada  fósil  es  rayado  por  el  que  sigue.  ^ 

*  Recala  de  Breiihaupt: 

Talco     .    .  I 

Yeso      -    -  2 

Mica      •    •  S 

Espato  calizo  4 

Espato  flúor  5 

Apatita  •    -  6 


Sodalite      • 

.    .    r 

Ortoclaaia  -    • 

.     .    8 

Cuarzo       -    • 

.    -    9 

l'opacio     •    • 

.    -  10 

Corundo    -    - 

-  n 

Diamante   -    • 

.    .  12 

Tj.        •' 


He  traducido  sin  sentir  el  tratado  dd  solete  de  Bereelio,  y  me 
lisongeo  que  esta  traducción  será  mas  esracta  que  la  alenmia,  cuyo 
autor  entendería  mejor  el  sueco  que  k  materia.  Quizá  me  he  ex- 
tendido demasiado  en  estos  caracteres:  confieso  que  son  mi  parte 
favorita,  así  como  los  ópticos  papa  el  Dr.  Brewster,  tanto  que 
no  repara  en  preferirlos  no  solo  á  los  cristalográficos  sin&  aun  k  los 
químicos.  Sin  embargo  me  parece  que  no  <>s  para  todos  el  obser- 
var que  un  mismo  f6sjl  tiene  dos  ejes  de  refracción  en  los  rayos 
rojos,  y  uno  solo  en  los  violados.  Los  caracteres  del  soplete  no 
presentan  semejantes  anomalías,  y  &  mi  me  han  sacado  de  varios 
apuros:  Nécker  los  llama  también  excelentes. 

No  imitaré  á  loa  mineralogistas  que  para  cada  fGsil  citan  todos 
las  partes  del  globo,  creyendo  que  solo  así  se  desempeña  la  parte 

de  la  geografía  mineralógica:  lo  que  juzgo  con  Beudant  que  se 
debe  citar,  son  las  formaciones  6  el  Conjunto  de  fósiles  que  siem- 
pre van  acompañados  aun  en  puntos  muy  distantes  del  mundo,  á 
diferencia  de  otros  que  nunca  se  crian  juntos. 

Interesando  en  el  dia  todas  las  rocas  á  los  mineros  hasta  las  tra- 
quíticas,  como  se  piensa  que  son  las  de  Villalpando,  me  he  exten- 
dido lo  bastante  sobre  los  criaderos  contenidos  en  ellas,  porque  es 
eíertamente  la  geognosia  la  parte  mas  importante,  y  la  que  produ- 
ce resultados  prácticos  mas  ventajosos  á  los  que  quieran  aprove- 
charse de  ellos.  La  introducción  á  la  geognosia  con  la  parte  pre» 
parativa  de  la  mineralogía  seguirá  inmediatamente^ 

Ya  no  nos  entendemos  con  la  sinonimia.  Si  como  dice  Lucano 
con  alguna  exageración,  no  habia  en  su  tiempo  piedra  alguna  sin 
nombre,  actualmente  las  hay  que  tienen  mas  de  media  dozena  de 
ellos  y  por  lo  común  en  griego,  porque  ha  llegado  á  lo  sumo  el 
ftiror  de  grecizar  por  no  haber  entendido  bien  el  dicho  de  Eras^ 
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mo*,  quien  no  hablaba  quizá  de  las  ciencias  na&i:ales.  Cada  uno 
se  cree  con  derecho  de  forjar  nombres  nuevos,  y  muchos  se  deben 
á  la  ligereza  de  sus  autores.  Si  Lametherie  hubiese  examinado 
mejor  la  piroxena  del  lago  de  L'herz,  no  la  habría  llamado  L^ker- 
zolite.  Lo  mismo  se  puede  afirmar  de  otros  muchísimos,  siendo 
muy  efímera  la  gloria  de  los  sujetos  á  quienes  se  han  dedicado. 
Lo  bueno  es  que  la  ciencia  agradece  muy  poco  á  los  que  no  le 
prestan  mas  servicios  que  este,  y  los  lectores  suelen  pagarles  con 
criticas  tan  justas  como  severas.  Otro  furor  semejante  es  el  de  ha- 
cer especies  nuevsf^,  y  tanto  pecan  para  mi  los  cristal&grafos  que 
las  distinguen  por  un  minuto  que  varien  sus  ángulos,  como  los 
químicos  que  las  separan  por  un  solo  átomo  de  agua,  que  después 
de  todo  puede  ser  higrométrica  6  no  combinada. 

En  una  obra  como  esta  poco  puede  haber  de  caudal  propio:  so^ 
lo  algunos  artículos  me  pert^ecen  en  propiedad,  como  la  marga- 
nesa  sulfúrea  de  Oaxaca,  el  plomo  pardo  de  Zimapan,  el  ioduro 
de  mercurio  de  Casas  Viejas,  la  plata  azul  de  Catorce  y  el  sele- 
niuro  de  -zinc  de  Culebras.  Lo  demás  está  tomado  de  los  mejores 
autores  alemanes  por  la  mayor  parte,  y  de  los  franceses  é  ingleses 
que  también  han  cooperado  eficazmente:  tan  grande  edificio  no  se 
podía  levantar  con  pocas  manos.  El  público  juzgará  si  la  compt- 
lacion  está  hecha  con  crítica,  que  es  lo  único  que  se  debe  exigir. 
A  mi  me  parece  haber  escogido  lo  mejor,  pues  no  soy  de  los 
que  sienten  tener  que  olvidar  de  viejos  lo  que  aprendieron  dé 
mozos;  sin  embargo  no  quisiera  haberiñe  deslumhrado  como  el  ar- 
tista  que  hizo  en  París  la  primera  lámpara  de  Rúmford,  el  cual 
tuvo  que  pasar  la  noche  en  el  bosque  llamado  de  Bolonia  no  pu- 
díendo  acertar  con  el  camino  de  su  casa. 

Mi  reconocimiento  á  los  que  debo  lo  poco  que  só  ha  sido  siem-^ 
pre  el  mismo:  en  la  primera  edición  de  mi  Oríctogn&sía  no  me 

*  Nuirn  in  discípUnís  nos  profccísse  scÍAmus»  nial,  &c. 
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atreví  á  poner  M  nombre  de  Wérner  todo  entero,  ni  menos  á  de- 
cir que  había  sido  mi  maestro;  ahora  que  no  ha}'  riesgo  en  confe- 
sarlo, seria  mi  silencio  mucha  falta  de  gratitud.' 

Esta  es  la  ciencia  que  con  las  matemáticas,  física  y  química  se 
ha  enseñado  y  se  enseña  en  el  Colegio  de  Mineria  de  México:  no 
obstante  era  una  especie  de  refrán  en  el  gobierno  Virreinal  y  en- 
tre ios  antiguos  mineros  de.  rutina  que  cualquier  barretero  sabia 
mas  que  nasotrosy  bien  que  solo  la  crOnica  escandalosa  de  medi- 
das erradas  en  casi  todos  los  minerales  demostrase  lo  contrarío; 
también  se  reian  de  Dem&crito  los  Abderitas.  No  es  el  menor  ti- 
tulo de  elogio  del  gobierno  actual  el  haber  empleado  á  muchísi- 
mos colegíales  con  mutuo  provecho,  y  restituido  al  Colegio  el 
honor  que  habla  perdido  injustamente. 

Conocedor  por  experiencia  de  la  feliz  disposición  de  la  juven- 
tud mexicana  para  el  estudio  de  estas  ciencias,  quiero  en  el  últi- 
mo terció  de  mi  vida  consagrarle  el  escaso  producto  de  mis  afanes. 
Dichoso  mil  veces  si  puedo  algún  dia  ser  útil  á  un  pais  que  he  ha- 
bitado treinta  y  cinco  años,  recibiendo  todo  género  de  distincio- 
nes. Si  el  obsequio  no  es  proporcionado  al  noble  objeto  que  me 
propongo,  acreditará  por  lo  menos  que  aspiro  k  manifestar,  dei 
único  modo  que  me  es  dado,  m\  agradecimiento  á  los  distinguidos 
favores  con  que  me  han  honrado  los  Mexicanos:  mi  solo  mérito 
es  ser  reconocido. 

*^*  Las  abreviaturas  usadas  son  muy  fáciles:  D.  significa  du- 
reza— ^P.  peso  específico:  las  de  Ipf  nombres  lo  son  igualmente: 
B.  Bercelio— Br.  Breithaupt — H.  HaUy— Haid.  Haidipger — 
Jam.  Jámeson — ^M.  Mohs — ^Ph.  Phillips  y  W.  Wémer^ 


, 


PARTE  PRACTICA 


CARACTERES  DE  LOS  GÉNEROS, 


T  DB 


ALGUNAS  ESPECIES. 


PRIMERA.  CLASE. 

fósiles  compuestos  al  modo  de  las  substancias 
inor^áoicas,  es  decir,  de  cuerpos  binarios  (ó 
combinaciones  de  dos  en  dos,  simples  ó  com- 
puestas),  de  los  cuales  uno  se  puede  tomar  por 
unidad. 

«sccioN  phxmera:  vSsiijes  no  oxidados 


X    Hierro  meteórico. 


Cobre  nativo. 


Bismuto  nativo. 


Plata  nativa. 


Mercurio  nativo. 


Amalgama,  6  Pe- 
lla natural. 


Octaedro :  gris  de  acero  claro :  ningún  cru- 
cero: ganchoso:  dúctil.  D.  mayor  de  7,  5, 
P.  de  7,  5  á  7,  8. 

Tesular  y  en  gemelos  (lam.  3^  figura  1):  rojo 
de  cobre:  ningún  crucero:  ganchoso:  dúc- 
til. D.  de  3  á  4.  P.  de  6,,  3  á  9. 

Tesular :  blanco  de  plata,  que  tira  mucho  á 
rojo:  cruceros  claros  en  la  dirección  de  las 
caras  del  octaedro:  mas  d6cíl  que  dúctil. 
D.  de  2  á  3.  P.  de  9,  6  á  9,  8. 

Tesular  y  á  veces  en  gemelos  (lam.  3,  fie.  2): 
blanca  de  plata:  ningún  crucero:  gandiosa: 
dúctil.  D.  de  4  á  4,  5.  P.  de  10  á  10,  6. 

De  liquido  á  sblido,  y  entonces  tesular;  co- 
munmente liquido:  blanco  de  estaño,  P.  de 
ldál5. 

Dodecaedra:  blanca  de  plata:  crucero  ninguno 
6  mui  imperfecto:  por  lo  común  concoidea: 
de  d6cil  á  poco  dúctil.  D.  3,  5  y  m^nos  P. 
de  13  á  14. 


^*« 


s 


^    Paladio  nativo. 


.  Palatina  nativa. 


"^  Osmiuro  de  iridio. 


Oro  nativo. 


Telurio  nativo. 


Octaedro,  en  prismas  cuadrados  y  en  granos; 
gris  de  acero  que  tira  á  blanco  de  plata: 
ningún  cnicero:  dúctil.  D.  que  pasa  de  5, 
5.  P.  de  11,  8á  12,  1. 

Exaedra  y  en  granos:  gris  de  acero  claro: 
ganchosa :  ningún  crucero:  dúctil.  D. 
que  pasa  de  7,  5.  P.  de  16  á  21. 

Prismas  cortos  exágonos,  6  romboedro  agu- 
de  según  Br. :  gris  de  acero  claro:  crucero 
claro  en  la  dirección  de  P.  de  la  fig.  53, 
lam.  10:  dúctil?.  D.  de  6  á  7.  P.  de  19  á 
20, 

Tesular(lam.  S,  fig.  3.)  y  en  gemelos:  amarilla 
de  oro:  ningún  crucero:  dúctil:  ganchoso. 
D.  de  3,  5  á  4,  5.  P.  de  13  á  19. 

Prismas  exágonos  embutidos,  y  en  masas: 
crucero  por  la  base :  blanco  de  estaño:  po- 
co dúctil.  D.  de  2  á  3,  5.  P.  de  6,  1  á  6,  2. 


Bismuto  telural. 
Molibdensilvery 

ó  plaia  tmolith' 

dica? 

Meta]  hojoso,  6  de 

Nagiag 
Plomo  telural. 


Metal  amarillo. 
Plata  ieluraL 


Metal  escrito. 
Telururo  gráfico. 


TELVRUROS. 

Prismas  cortos  exágonos,  que  se  parten  bien 
por  la  base,  é  imperfectamente  por  las  carai» 
alternas  del  prisma :  gris  de  acero  claro: 
las  hojíllas  delgadas  flexibles  elásticamente. 
D.  2,  5.  P.  de  7,  8  á  8,  1. 

Pirámide  cuadrada:  (lam.  3,  fig.  4.):  incli- 
nación de  e,  con.  e,  140°;  de  a.  con  a  122® 
50' :  gris  de  plomo  obscuro,  casi  negro  de 
hierro :  crucero  perfecto  en  la  dirección  de 
la  base  P.  6  como  se  llama  en  el  dia  mono* 
lomo:  las  hojillas  delgadas  flexibles.  D.  1, 
5  P.  de  7,  1  á  7,  3. 

Prisma  rombal  recto  de  106°  20',  (lam.  3.  1 1. 
fig.  5.):  M.  con  M.  106°  20';  a  con  a  so- 
bre P.  143°:  hojillas  delgadas  embutidas: 
blanca  de  plata  que  tira  mucho  á  amarilla 
de  íaton.  D.  2,  5.  P.  10,  6. 

Prismas  rombales  de  94°  20' ;  por  lo  común 
en  gemelos  paralelos  al  eje  como  parece  ser 
el  de  la  (lam.  3,  fig.  6.)  y  también  oblicuos: 
inclinación  de  d  con  d  sobre  s  85°  40*.  cru- 
cero mui  claro  en  la  dirección  de  la  dia- 
gonal r  del  prisma,  menos  claro  en  la  de  ^ : 
gris  de  acero :  entre  agrio  y  d&cil.  D.  de 
1,  5  á  2.  P.  de  5,  7  á  5,  S. 


s 


Antimonio  nativo. 


Plata  antimonial. 


Arsénico  nativo. 


Romboedro  de  117^  15:  crucero  mui  per- 
fecto perpendicularmente  al  eje;  menos 
Eerfecto  paralelamente  á  las  caras  del  rom- 
oedro  :  blanco  de  estaño.  D.  de  3  á  4,  25. 
P,  de  6,  6  á  6,  9. 


ESTIBJVBOS  6   ANTIMONIUROS. 

Prismarombal  de  casi  120°.  (lam.  17,  fig.  1 12. ) 
Crucero  en  la  dirección  de  o  y  P.  é  imper- 
fecto por  M. :  en  el  lenguage  del  dia  por 
las  caras  de  un  prisma  horizontal  P.  y  per- 
pendicularmente al  eje  de  otro  vertical  M, 
M.  Esto  alude  á  que  los  prismas  rombales 
truncados  en  las  aristas  aeudas  están  bisc-^ 
lados  con  las  caras  P. ;  y  el  prisma  horizon» 
tal  es  el  formado  por  las  caras  de  este 
biselamiento.  Reunión  en  gemelos  que  se 
repite  en  dos  caras  opuestas  del  prisma 
como  en  la  aragonia :  blanca  de  plata  que 
tira  poco  al  blanco  d^  estaño.  D.  3,  5.  P. 
de  9,  1  á  9y  9. 

Romboedro  de  85°  26  :  crucero  perpendicu- 
lar al  eje  según  Haidinger;  de  color  gris 
de  plomo  blanqueciríb  hasta  blanco  de  esta** 
ño.  D,  4,  5.  P.  de  5,  7  á  6^  6. 


ABSENIUROS. 


Metal  de  niquelo. 
Niquelo  arsenical. 


Rara  vez  en  priamas  rombales,  con  crucero  mui 
imperfecto  en  la  dirección  de  la  menor  di-» 
agonal :  rojo  de  cobre :  por  lo  común  de 
textura  desigual,  D.  de  6  á  6,  5.  P.  de  7» 
5,  á  7,  7. 
Cobalto  gris,  de  W.  Color  gris :  de  acero  claro  que  tira  i  gris  de 

Slomo :   en  masas  y  estalactítico  \  cente- 
íante  :  textura  igual  6  desigual ;  mas  lus- 
troso en  la  raspadura,  D.  de  5,  75  á  6,  25, 
P.  de  6  á  6,  2. 
Tesular :  blaneo  de  estaño :  crucero  poco  claro 
en  la  dirección  del  octaedro,  y  mén6s  en  la 
del  dodecaedro  rombal,  y  del  cubo  6  exae- 
dro.  D.  de  6  á  6,  75.  P.  de  6,  2  á  6,  5. 
Bismuto  arsenical,    Pardo  de  pelo  obscuro  :  en  pequeñas  bolas  ad- 

herentes:  centellante:  textura  en  fibras  finas 
divergente?!,  6  compacta  y  desigual :  partea 


Cobalto  blanco. 
Cobalto  araeni-^ 
cal. 


4 


X^  Cobre  arsenical, 
de  PhilL 


\  Arsénico  platoso. 
Plata  arsenicaL 

\  Antimonio  arsenU 
cal. 
^SrsenikspieS" 

glanz. 
Arsénico  lustroso. 
Jlrsenik^glanz  dü 


Diamante.. 

Carbón  fósil. 
Carbón  fibroso^ 

Antracita, 


Grafíta. 


testáceas  curvas  muy  delgadas  j  concén- 
tricas :  raspadura  gris  amarillenta.  D.  casi 
de  5  á  6.  P.  desconocido.  Se  parece  mu- 
cho á  la  Blenda  testácea. 

Blanco  de  estaño  que  al  aire  se  pone  amari- 
llento :  en  masas :  de  lustre  metálico  :  dúc- 
til que  se  puede  cortar  con  el  cuchillo,  y 
está  mezclado  con  cobre  nativo. 

Prisma  rombal  con  crucero  lateral :  pasa  & 
veces  á  compacta  la  textura :  color  blanco 
de  estaño.  D.  7,  5?  P.  de6,  2  á  6,  5.* 

Blanco  de  estaño :  arriñonado :  partes  testá- 
ceas  delgadas.  D.  de  2  á  4.  P.  6,  2. 


Entre  gris  de  plomo  vivo  y  negnizco ;  hasta 

•  ahora  solo  en  masas :  crucero  perfecto  en 
una  dirección  y  por  la  cara  de  un  prisma 
rombal  probablemente:  textura  de  hojosa 
en  florones  á  estriada.  D.  2.  P.  de  5, 2  á  5,  5. 
Se  enciende  á  la  llama  de  una  vela,  y  arde 
después  por  si  solo  sobre  carbón,  6  un  palito 
como  yesca,  despidiendo  chispitas  y  hu- 

•  mo  arsenical.  Se  asienta  sobre  el  carbón 
un  circulo  de  arsénico  blanco  y  queda  un 
corto  residuo  pardo  rojizo  que  es  atrsido 
por  el  imán. 

CARBÓN, 

Octaedro;  y  en  gemelos  (lam.  3.  fig.  7.): 
crucero  octaedro  perfecto :  lustre  de  dia- 
mante. D,  12.  P.  de  3,  4  á  3,  6. 

De  negro  agrisado  á  negro  puro ;  con  algún 
lustre  de  nácar :  raspadura  negra :  estruc- 
tura fibrosa  como  la  de  la  madera.  D.  de 
1  á  2.  P.  de  1  á  1,  3. 

Negra  de  hierro :  lustre  semimetálico  siem- 
pre vivo:  raspadura  negra:  mui  agria: 
sin  olor  bituminoso.  D.  de  3  á  4.  P.  de  1, 
4  á  1,  8. 

CARBURO. 

Tablas  y  pirámides  exágonas:  crucero  per- 


*  Breithaupt  asigna  al  género  la  dureza  de  4  á  7.  5;  y  como  lo  divide  en 
las  dos  especies,  arsénico  nativo,  y  plata  arsenical,  se  queda  uno  sin 
saber  cual  es  la  de  cada  una  exactamente :  lo  mismo  sucede  con  los  pesos 
específicos  ;pyor  eso  describía  VVérner  cada  especie  de  por  sí. 


Gas  azoeto. 


l'ecto  por  la  base :  negra :  de  lustre  metáli- 
co perfecto:  raspadura  nesra  y  lustrosa: 
dócil.  D.  de  O  á  1,  5.  P.  de  i;  8  á  2,  1. 
Sin  olor,  ni  sabor :  no  sirve  para  la  combus- 
tión ni  la  respiración :  forma  cuatro  quintas 
partes  del  volumen  de  la'  atmósfera.  P.  O, 
97 :  cien  pulgadas  cúbicas  pesan  29,  65 
granos. 


SELENIUBOS. 


Plomo  selénico. 
Selenblei. 


Gris  de  plomo  azulado  y  lustre  metálico  se- 
mejantes á  los  de  la  Galena :    cruceros 
claros  en  direcciones  indeterminadas :  tiz- 
na algo:  dócil.  D.  3.  P.  de  6,  8,  á  7,  69. 

Blanco  de  plata :  en  masas  y  dendritas  en  las 
rajas  de  espato  caUzo,  su  que  tiñen  de  ne- 
gro: Rustre  metálico:  raspadura  lustrosa; 
blando'y  dúctil. 

Gris  de  plomo  :  en  masas  con  cruceros  inde- 
terminados :  partes  granudas :  blanda  y 
dócil :  raspadura  lustrosa. 

Tablas  exágonas  con  aristas  y  esquinas  redon- 
deadas :  gris  de  plomo  :  dúctU  :  del  mine- 
ral de  Tasco  en  México. 

Masas  hojosas,  que  son  fragmentos  de  otras 
mayores,  ó  acaso  de  cristales:  crucero 
mui  perfecto  en  una  dirección:  gris  de 
plomo  negruzco :  de  lustre  metálico :  ras- 
padura del  mismo  color.  D.  1,  5.  P.  5, 
89.  Al  soplete  muestra  las  reacciones  de 
molibdeno,  plata,  y  helenio  y  es  seleniuro 
de  plata,  y  de  molibdeno.  Esta  ha  de  ser 
la  plata  molibdica  de  Wérner,  (Molibdenr 
siherj,  y  se*  cria,  en  Unyía  con  Galena 
en  vetas  que  arman  en  gneis. 
Biseleniuro  de     1.  Gris :  gris  de  plomo  obscuro :  en  pequeñas 


Cobre  selénico. 
Selenkup/er. 


Eucairíta. 


Plata  selénica  ? 


Filina  de  plata 

lustrosa 
Silberphyllinglanz, 
Br. 


zinc  de  Cule- 
bras en  Méxi- 
co mió. 
SesquigeleniuTo 
at  JBercelio. 


masas  y  diseminado  en  espato  calizo :  textu- 
ra desigual  con  tendencia  á  hojosa  y  partes 
granudas  mui  finas :  se  asemeja  á  la  plata 
gris  obscura  y  como  ella  es  lustrosa  en  la 
raspadura,  y  mas  dura  que  el  espato  calizo: 
su  polvo  negro  tizna.  P.  5,  56. 
2.  Rojo:  no  se  distingue  del  cinabrio  obscuro, 
está  junto  con  d  anterior  y  siempre  dise- 
minado^  P.  5^  66. 


s 


Azufre  nativo. 


Octaedros  agudos,  (lam.  S,  fig.  8,  letra  a)  : 
inclinación  de  p  con  p  106^  38';  de  j9  cor 
la  cara  de  atrás  84°  5S* ;  de/?  con/?'  143* 
17':  crucero  en  la  dirección  de/7  imperfec- 
to :  amarillo  de  azufre.  D.  de  l^  75  á  2^ 
5.     P.  del,  8á2. 


SüLFUBOS 


Marganesa  sulfú- 
rea, 

4^labandina  sul^ 
/urea  mia  de 
antes. 


Blenda*. 


Pirita  sulfúrea, 
1.  Amarilla  ó  cú- 
bica. 


2.  Radiante  6  bland- 
ea. 


Pirita  blanda  de 
Br. 


Exaedra  con  crucero  exaedro  perfecto  según 
Mohs.  *  Crucero  paralelo  á  las  caras  mas  6 
menos  curvas  de  un  romboedro  poco  oblicu- 
ángulo en  la  descubierta  por  mi  de  la  Pro- 
vincia de  los  Mixes  en  Óaxaca :  negra  de 
hierro  tomada  de  pardo :  raspadura  verde 
aceituna.     D.  de  4,  5  á  5.  P.  de  3,  á  4. 

Dodecaedra  rombal,  (lam.  4,  fig.  9,  letra  d)  : 
inclinación  de  p  con  p  120*^;  de  y  con  y 
129°  31 :  cruceros  perfectos  en  la  direc- 
ción de  P  :  negra,  parda,  roja,  amarilla  y 
gris :  raspadura  de  parda  á  gris  amarillen- 
ta, D.  de  4,  5  á  5,  2S.  P.  de  3,  8  á  4,  1. 

Dodecaedra  pentagonal  bpiritoedra^  (lam.  4, 
fig.  10,  letra  d)\  inclinación  de  e  con  e 
126°  52';  decconcll3°35':  crucero  exa- 
edro :  amarilla  de  bronce.  D.  de  7,  75  á 
8,  5.  P.  de  4,  8  á  5,  2. 

Octaedro  rombal,  (lam.  4,  fig.  11.):  incli- 
nación de  ^con  la^  de  atrás  114°  19';  de 
M  con  M  sobre  la  arista  entre  ^  y  g  106*^ 
36';  de/  con  / adyacente 98°  13':  crucero 
claro  en  la  dirección  de  M  :  amarilla  blan- 
quecina: gran  propensión  á  formar  ge- 
melos. D.  de  7,  75  á  8,  5.  P.  de  4*,  7  á 
4,  9.  La  vitriolizacion  de  esta  parece  que 
depende  de  la  acción  químico-eléctrica  del 
bisulfuro  que  es  negativo  contra  el  proto- 
sulfuro  de  hierro. 

Amarilla  de  bronce :  en  masas ;  arriñonada  y 
en  racimos :  raspadura  negra.  D.  de  2,  á  4, 


•  Si  la  de  TransilvanSa  c»  exaedra,  tendremos  un  mUmo  fósU  con  tres  for- 
mas bien  diversas  de  cristalización,  es  decir,  e)  Gerion  de  la  Mineralogía: 
aunque  yo  me  equivoque  y  no  sea  romboedra  la  de  Oaxaca  sino  prismática 
rombal,  como  quiere  Breithaupt,  porque  el  crucero  de  la  base  sea  diverso  de  los 
laterales»  siempre  sera  el  Jano  de  h  Mineralogía.  ¿  T  fundáronos  la  clasifict^ 
cion  en  las  formas  ? 


PirlU  mágnétioa. 


Cobalto  sulfúreo. 
Kobaltkies  de  M. 
y  Jam. 

Niquelo  sulfúreo. 
Pirita  capilar. 


Cobre  sulñireo. 


Cobre  añilado, 
JKupferindig,  Br* 


^bre  abigarrado. 


Cobre  amarillo. 


OtdeoA. 


Bismuto  sulfúreo. 


'5.  P.  de  3,  3  á  3,  5.  Se  descompone  ai 
aire,  y  se  cria  en  las  minas  de  Frey  berg  en 
Saxonia. 

Prisma  exágono,  (lam.  4,  fig.  12,  sin  mas 
que  las  caras,  c):  inclinación  de  c  con  M. 
161®  19  :  crucero  perfecto  en  la  dirección 
de  P.  imperfecto  en  la  de  M .  :  amarilla  de 
bronce  que  se  toma  de  pardo :  poco  mag- 
nética. D.  de  5  á  6.  P.  de  4,  3  á  4,  6. 

Octaedro  cuneiforme,  6  con  las  esquinas  trun- 
cadas :  crucero  exaedro  ;  blanca  de  estaño 
que  tira  á  gris  de  acero  y  se  toma  con  el 
tiempo.  D.  7.  P.  de  6,  3  á  6,  4. 

Prismas  capilares,  probablemente  rombales, 
con  cruceros  paralelos  á  los  lados  ?  Ama- 
rillo de  latón  que  tira  poco  al  de  bronce  y 
gris  de  acero.  D.  de  4  á  4,  5.  P.  descono- 
cido. 

Prisma  rombal,  (lam.  5,  fig.  13.):  incli- 
nación de  o  con  o  adyacente  119®  35' ;  de 
a  con  a  sobre  o  65®  28';  de  e  con  e  sobre 
P*  63®  48* :  crucero  en  la  dirección  de  o 
muy  imperfecto  :  gris  de  plomo  negruzco: 
muy  dócil.  D.  de  3  á  3,  5.  P.  de  5,  S  á 
5,  6. 

Azul ;  en  masas  y  en  bolas  de  superficie  cris- 
talina y  en  chapas :  de  poco  lustre  de  cera, 
y  en  la  raspadura  mas  lustroso:  textura 
concoidea,  igual  y  desigual:  blando  y  poco 
dócil.  P.  3,  8. 

Octaedro,  (lam.  4,  fig.  10,  letra  a):  crucero 
confuso  en  la  dirección  de  P.  entre  rojo  de 
cobre,  y  pardo  de  tumbaga,  que  se  tpma 
especialmente  de  azul  y  rojo :  dócil.  D.  de 
4  á  5.  P.  de  4,  9  á  5,  1. 

Octaedro  de  base  cuadrada,  (lam.  5,  fig.  14^ 
letra  a,):  inclinación  de  P.  conP.  109® 
53';  de  Pcon  P'  108®  40':  crucero  en  la 
dirección  de  e,  6  de  otra  pirámide  mas  agu- 
da de  101®  49'  y  126®  11':  amarillo  de  la- 
tón. D.  de  4á  4,  75.  P.  de  4,  1  á4,  3. 

Exaedra,  (lam.  5,  fig.  15):  crucero  ^perfecto 
en  la  dirección  de  las  caras  del  cubo :  gris 
de  plomo :  poco  dócil.  D.  de  3,  á  3,  75. 
P.  de  7,  4  á  7,  7. 

Prisma  rombal  de  91®  y  89®,  (lam.  5,  fig.- 
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Metal  en  agujas. 
Nadekrz. 


Bismuto  sulfúreo 
cuprífero. 

Estaño  sulfúreo. 


plata  sulfúrea. 


\ 


Plata  sulfúreaflexi- 
bledeBoumon. 


Stembergia. 
Stembergite. 


Plata  gris  antimo- 
nial de  Roméde 
FYsle. 


Plata  agria. 


16):  crucero  mui  perfecto  en  la  direGcio0 
de  la  caray*:  gris  de  plomo  que  tira  poco 
al  de  acero  :  poco  dócil.  D.  de  2,  5  á  3. 
P.  de  6  á  6,  3. 

Prisma  rombal :  crucero  mas  6  menos  claro 
lateral :  gris  de  plomo  negruzco :  en  agu- 
jas encorvadas  embutidas  en  cuarzo :  tex- 
tura desigual :  poco  agrio,  casi  dócil  D. 
de  3  á  4.  P.  de  4,  7  á  4,  S  según  Bf.  y 
de  6,  1  á  6y  15  según  M. 

Gris  de  plomo  claro  que  se  inclina  al  de  ace- 
ro, y  á  blanco  de  estaño,  y  se  toma  al  aire : 
en  masas :  textura  estriada,  mas  bien  desi- 
gual :  partes  en  barras :  blando  y  dócil. 

Cubos  imperfectos,  con  crucero  en  la  direc- 
ción de  sus  caras  y  de  sus  aristas,  ó  dodecae- 
dro :  gris  de  acero  algo  amarillento :  poco 
agrio,  casi  dócil.  D.  de  4  á  4,  5.  P.  de  4, 
3  á  4,  5. 

Tesular,  (lam.  5,  fig.  17):  vestigio  de  cru- 
cero en  la  dirección  de  e:  gris  de  plomo 
negruzco:  dúctil.  D.  de  2,  75  á  3,  5.  P. 
de  6,  8  á  7,  1. 

Prisma  rombal  oblicuo,  (lam.  5,  fíg.  18.): 
inclinación  de  M.  con  T  125° ;  de  c  con  c 
sobre  T.  126°  40' ;  de  d  con  d  sobre  M 
121°:  crucero  perfecto  por  P:  por  fuera 
casi  negra  :  flexible  en  hojillas  delgadas : 
blanda. 

Tablas  rombales,  con  las  caras  laterales  bise- 
ladas, y  las  aristas  agudas  truncadas :  in- 
clinación de  las  caras  del  bisel  118°;  de 
sus  aristas  de  la  base  una  con  otra  119°  30  : 
crucero  mui  perfecto  por  la  base :  parda 
de  tumbaga:  raspadura  negra  flexible  en 
hojillas  delgadas.  D.  de  1  á  1,  5.  P.  de  4, 
2  a  4,  25.  Parece  ser  sulfuro  de  plata  y 
hierro. 

Prisma  rombal  recto,  (lam.  5,  fig.  19.) :  in- 
clinación de  c  con  c  130°  8';  de  M  con  M' 
100°  :  crucero  perfecto  por  M :  de  un 
gris  de  acero  claro.  D.  de  2  á  3.  P.  de  5, 
5  á  5,  6.  Creo  que  es  la  de  pabellón  en  Som- 
brerete, citada  en  la  pag.  22  del  II  tomo  de 
mi  primera  edición. 

Pirámide  rombal  aguda,  (lam.  5,  fíg.  20.) 
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Prismatischtr 
Melanglanz  de 


PhtaL  sulfúrea  cu- 
prífera. 
Plata  dócil  mia 

Plomo  sulfúreo 
bismútico. 

Ginabrío. 


Antimonio  gris. 


Jamesonia. 
Jamesonite. 


Zinkenia. 
ZinkenitCy  Metal 
plumoso  en  parte. 


Berthieria. 
Bmríhieríte, 


siendo  s  el  truncamiento  de  la  arista  aguda, 
y  /I  de  la  obtusa :  inclinación  de  o  con  o 
adyacente  de  atrás  115°  39';  de  P  con  P  so- 
bre o  104°  19';  de  d  con  rf sobre/?  107° 
47':  cmcero  confuso  poro  y/?' :  cristales 
gemelos  dominantes  de  ejes  paralelos :  ne- 
gra de  hierro.  D.  de  2  á  3.  P.  de  5,  9  á 
6,4. 

Negra  de  hierro  que  tira  á  gris  de  plomo  ne- 
gruzco :  en  masas :  textura  hojosa  encu- 
bierta y  desigual :  raspadura  lustrosa :  per- 
^ctamente  dócil.  D.  3,  5.  P.  6,  2. 

Gris  de  plomo  claro  que  suele  estar  tomado  : 
en  masas,  en  agujas  y  en  prismas  capilares: 
blando  y  dócil. 

Romboedro  (lam.  5  fíg.  21) :  inclinación 
de  P  con  r  71°  47':  crucero  mui  perfecto 
paralelamente,  á  las  caras  del  prisma  exá- 
gono eee  según  M ,  y  á  la  base  a  según  Br: 
rojo  de  cochinilla  comunmente  obscuro : 
raspadura  roja  de  escarlata:  dócil.  D.  de 
2  á  3.  P.  de  6,  4  á  8,  1. 

Prisma  rombal,  (lam.  6  fíg.  22.)  en  que  la 
inclinación  de  e  con  e  es  de  109°  16';  de  e 
con  la  cara  de  atrás  10S°  10';  de  e  con  M 
145°  29';  y  de  M  con  M  90°  45':  crucero 
perfecto  paralelo  á  la  corta  diagonal,  menos 
perfecto  á  la  A,  y  á  las  caras  c  c,  y  perpen- 
dicularmente  al  eje :  gris  de  plomo :  dó- 
cil.    D.  de  2,  5  á  3.     P  de  4,  2  á  4,  5. 

Prisma  rombal  de  102°  20':  crucero  mui  per- 
fecto por  la  base,  menos  perfecto  por  la3 
caras  laterales,  y  por  la  corta  diagonal :  no 
se  han  visto'  cristales  h^^ta  ahora:  gris 
de  acero :  partes  separadas  en  barras  rec- 
tas, del^idas,  y  paralelas  ó  divergentes : 
dócil.     D  de  2  á  3.     P  de  5,  5  á  5,  8. 

Prisma  exágono  apuntado  con  seis  caras  sobre 
las  laterales :  inclinación  de  las  caras  del 
apuntamiento  165°  26';  de  una  cara  de 
apuntamiento  con  la  correspondiente  del 
prisma  102°  42':  no  se  observa  crucero  i 
de  color  wris  de  acero  obscuro.  D.  de  4, 
á  4,  5.     P  de  5,  3  á  5,  35. 

Cristales  prismáticos  incorporados :  color  gria 
de  acero  obscuro  que  pardea  algo :  menee 
B 
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Antimonio  sulfúreo 

niquelifero. 
NickebpiesglanZ' 

erz.  ' 

Burnonia. 
Boumonite. 


Cobre  sulfúreo 
prismatoidal  de 
Mohs. 


Plata  gris. 
1.  Obscura. 


2.  Clara. 


Cobre  gris  arsem- 
cal. 


Cobre  gris  antimo- 
nial. 
M^tal  negro. 


lustre  metálico  que  el  antimonio  gris :  tex- 
tura confusamente  hojosa. 

Cubos  con  crucero  paralelo  á  sus  caras :  co- 
lor medio  entre  gris  de  plomo  y  de  acero 
claro,  á  veces  tomado  de  gris  de  plomo  ne- 
gruzco, y  aun  de  colores  abigarrados.  I> 
de  5,  5  á  6,  25.     P  de  6,  2  á  6,  4. 

Prisma  rombal,  (lam.  6  ñg.  23.)  formada 
por  las  caras  d  d  de  96^  31':  inclinación 
de  b  con  P  133°  34';  de  c  con  P  136°  50'; 
de  d  con  d  sobre  M  96°  31 ' :  crucero  imper- 
fecto en  la  direcciop  de  M  ;  y  menoa  claro 
en  la  dirección  deT;  en  forma  de  gemelos: 
gris  de  acero  que  tira  á  gris  de  plomo  y  á  ne- 
gro :  poco  agrio.  D  de  3,  75  á  4,  25. 
P  de  5,  7  á  5,  9.  Creo  que  es  la  que  tienen 
por  plata  antimonial  del  Perú  en  el  Gabi- 
nete de  Historia  Natural  de  Madrid,  la  cual 
me  dio  al  soplete  un  glóbulo  hueco  como  la 
Sternbergia, 

Prisma  recto  rombal:  crucero  interrumpido 
por  la  corta  diagonal :  los  cristales  son  pris- 
mas exágonos  irregulares,  biselados  en  los 
estremos  sobre  las  aristas  laterales  agudas  : 
gris  de  plomo  negruzco  :  también  en  masas: 
superficie  áspera :  de  lustre  metálico  :  ras- 
padura del  mismo  color :  agrio.  D.  4. 
P.  de5,  7á5,  8. 

Gris  de  plomo  obscuro :  desigual  de  grano 
pequeño  y  fino :  raspadura  mas  lustrosa; 
y  menos  blanda  que  la  siguiente,  6  mas  de  4 : 
entre  agria  y  d6cil.    P  4,  6. 

Gris  de  plomo  claro :  centellante :  textura 
igual:  raspadura  lustrosa.  D  de  3,  75  á 
4  :  d&cil,  quebradiza,  y  P  de  5,  5  á  5,  S. 

Tetraedro  (lam.  6  fig.  24. ) :  inclinación  de 
/con/109°  28'; de/con/'  146°27'; de  M 
con  M  70°  32 :  crucero  imperfecto  en  la 
dirección  de  las  caras  de  un  octaedro :  gris 
de  acero:  textura  desigual  con  el  menor 
lustre  y  peso  específico  que  es  4,  4.  D  4, 
75. 

Dodecaedro  (lanL  6  fig.  25) :  aun  los  te- 
traedros piramidales  de  Ramos,  letra  a,  tie- 
nen las  caritas  b  de  la  fig.  anterior  que  son 
de  un  dodecaedro,  y  están  revestidos  de 


íl 


Tenancia. 
Tennaniite, 


Rosicler  obscuro. 


Kosícler  claro. 


plata  nativa,  como  los  del  Harze  de  cobre 
amarillo :  negro  de  hierro  que  á  veces  se 
inclina  á  gris  de  acero :  textura  concoidea 
mas  6  menos  perfecta :  tiene  el  mayor  lus- 
tre y  peso  especifico  que  es  5,  2.  D  4. 

Octaedro,  (lam,  6fig.  26):  inclinación  de  e 

,  con  e  12QP ;  de  a  con  a  109^  28*;  crucero 
impcrfectoenladirecciondee  según  Haidin- 
ger,  y  de  a  según  Phillips:  gris  <fe  plomo  ne- 
gruzco: raspadura  parda  rojiza  obscura: 
agrio.     D  de  4,  5  á  5.     P  4,  3. 

Romboedro  de  108°  20,  (lam.  7  fig.  27) : 
cristalizado  á  veces  diferentemente  en  los 
dos  extremos :  crucero  en  la  dirección  de 
P :  de  rojo  carmesí  á  gris  de  plomo  negruz- 
co :  raspadura  roja  carmesí :  lustre  entre  * 
metálico  y  de  diamante:  de  trasluciente 
en  los  bordes  á  opaco.  D.  4,  25.  P  de 
5,  72  a  5,  84.  Br. 

Romboedro  de  107°  36'.-  rojo  de  cochinilla 
y  carmesi:  de  lustre  de  diamante:  de  semi- 
transparente á  trasluciente  en  los  bordes : 
raspadura  roja  de  aurora.  D  de  3  á  4.  P  de  5, 
51  á  5,  59.  Br. 

Prisma  rombal  (lam.  7  fig.  28. ):  incli- 
nación de/  con/  adyacente  93°  56  j  de  6 
con  g  129°  15;  de  ^  con  1 104°  25 :  cruce- 
ro por  g,  y  en  otras  direcciones  incom- 
pleto :  raspadura  de  un  rojo  de  cereza  obs- 
curo.    D  de  2  á  3.     P  de  5,  2  á  5,  4. 

Prismas  y  pirámides  exágonas  obtusas  según 
Haidinger,  y  agudas  según  B^:  crucero  per- 
fecto por  la  base :  gris  de  plomo  fresco :  tizna, 
y  sus  hojillas  delgadas  son  mui  flexibles. 
D  de  1  á  1,  25.  P  de  4,  4  á  4,  7. 
Prisma  rombal  oblicuo  (lam  7  fig.  29):  incli- 
nación de  e  con  e  130°  2';  de  i  con  i  113°, 
20';  deM  con  M  de  atrás,  105°  34';  de  P 
con  la  arista  entre  /  é  í  1 1 3°  1 6 ' :  crucero  im- 
perfecto en  la  dirección  de  P  M  y  A?:  lus- 
tre de  diamante:  raspadura  naranjada  y  roja 
de  aurora :  poco  agrio,  casi  d6cil.  D  de  1,  5 
á  2.  P  de  3,  5  á  3,  8. 

*  Esta  es  según  Haidinger  variedad  del  rosicler  obscuro ;  j  como  este  es 
nna  Taríedad  seg^n  ^1  del  rosiclert  tendremos  por  consecuencia  necesaria  va* 
ríedad  de  yarie&des :  cosa  desconocida  para  mi  hasta  ahora  en  todos  las  ra- 
mos  de  la  historia  natural. 


Rosicler  semi-pris- 
mático.*  deM. 


Molibdena  sulfú- 
rea. 


Rejalgar 


IS 


Cropimeate. 


Pirita  arsenical. 
MispickiL  1.  Co- 
mún. 


3.  Ax&toma  de 
Mohi. 


3.  Metal  blanco. 


Cobalto  lustroso. 
Cobalto  gru  de 
Haüy, 


Niquelo  lustroso. 
Nickelglanz. 


Prisma  rombal  oblicuo  (lam  7  fie.  30):  inclina- 
ción de  c  con  c  83°  57';  de  M  con  M  de 
airas  117°  49';  crucero  muy  perfecto  con 
lustre  de  nácar  en  la  dirección  de/,  6  de  la 
menor  diagonal:  color  y  raspadura  amarillo 
Bubido:  d&cil:  hojillas  delgadas  flexibles 
con  poquísima  elasticidad;  eléctrico  por 
frotamiento.  D  de  1,  5  á  2,  75.  P  de  3, 2  á 
3,5. 

8ULF0-ARSEXIT7R0S. 

Prisma  rombal  recto  (lam.  7  fig.  31  letra  A): 
inclinación  de  M  con  M  1 1 1° 53';  de  c  con  c 
145°  26':  cruceros  en  la  dirección  de  M,  y 
vestigios  de  una  cara  s  perpendicular  al  eje: 
de  blanca  de  plata  al  blanco  de  estaño  obs^ 
curo:  frotada  huele  á  ajo.  D.  de  7  á  7,  25. 
P.  de  5,  5  á  5,  3. 

Ax&ton^a(letrae  de  la  figura  anterior):  inclina- 
ción de  o  con  o  adyacente51°  20';  de  rfcon  d 
122°  26':  crucero  perpendicular  al  eje  de  rf, 
y  en  la  dirección  de  un  prisma  horizontal  de 
86°  10',  cuyas  caras  fuesen  truncamientos 
de  las  esquinas  x  x,  D  de  6  á  7.  P  de  7,  1 
á7,4. 

Blanco  de  plata:  diseminado:  textura  desigual 
de  grano  pequeño  y  fino:  partes  granu- 
das finas. 

Piritoedro,  6  dodecaedro  pentagonal  (lam.  7 
fig.  32  letra/):  inclinación  de  e  con c  126* 
52' \  de  c  con  ¿  113°  35':  crucero  exaedro 
perfecto:  blanco  que  tiraá  rojo.  D.  de  7  & 
7,  75.  P  de  5,  9  á  6,  2. 
Exaedro  con  cruceros  en  la  dirección  de  sus  ca- 
ras :  color  gris  de  plomo  claro  que  tiraáblanco 
de  estaño;  se  toma  de  negro,  y  aun  de  colo- 
res abigarrados:  textura  desigual,  ú  hojosa. 
D  7,  P  de  6  á  6,  1. 


Gas  oxígeno. 


SECCIÓN  SECUNDA:  FÓSILES  OXIDADOS. 


Sin  olor,  ni  sabor:  forma  casi  un  quinto  de 
la  atmósfera:  algo  mas  pesado  que  el  aire 
atmosférico:  su  P.  E.  1,11 ;  y  100  pulgadas 
cúbicaspesan  33,88  granos:  es  absolutamen- 
te necesario  para  la  respiración,  y  un^pod^^ 
rosq  agente  de  la  combustión. 
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ÓXIDOS  SLECTRO-posrrr^s. 


Pirolusita  de 

Tumer. 
IVeichmanganerz 
en  parte  Br. 


Psilomelan  de 

Ttürner. 
Hierro  negro. 


!]Vf  arganesa  negra. 
Hattsmannite 
Tumer. 


Braunia. 
Braunite  Turner. 
Sraehitipa  de  M' 


Mar^ranesa  gris. 


Zinc  rojo« 


Prisma  rombal  (lam.  8  fig.  34):  inclinación  dt 
M  con  M  sobre  u  93°  40';  crucero  claro 
por  My  vyw:  confusamente  fibrosa:  raspa- 
dura negra:  tan  blandaquehásta  los  cristales 
tiznan,  pero  en  general  D.  de  2  á  3.  P  de 
4y  6  á  4,  9.  Reviste  muchas  veces  al  hierro 
negro  6  psilomelan. 

Negro:  raspadura  negi*a  mas  lustrosa:  en  ma- 
sas^ arriñonado,  y  en  racimos:  ningún  cru- 
cero: de  poco  lustroso  á  mate;  entre  lustre 
de  cera  y  semimetálico:  fibroso,  mas  bien 
de  textura  concoidea  6  igual.  D  de  7,  5  á  8, 
25.  Pde4,2á4,  5. 
Octaedro  de  base  cuadrada  (lam.  8  fig.  33): 
inclinación  de  P  con  P  105°  25',  y  de  P 
conP'117°,54';aconaadyacentel39°,56', 
y  con  a  de  abajo  57°  57':  crucero  perpen- 
dicular al  eje,  y  paralelo  á  las  caras,  y  aun  á 
los  truncamientos  de  las  aristas  terminales: 
raspadura  parda  que  tira  á  roja.  D  de  7  á 
8,  P  de  4,  6  á  4,  7. 

Octaedra:  inclinación  de  las  aristas  terminales 
109°  53';  de  las  de  la  base  108°,  39':  cru- 
cero perfecto  por  las  caras  laterales:  raspa- 
dura negra  que  pardea  algo.  D  de  8  á  8,  5. 
P  de  4,  8  á  4,  9. 

Prisma  rombal  recto  (lam.  8  fig.  35),  aunque 
parece  exágono  por  el  truncamiento  de  la 
arista  lateral  aguda  h:  inclinación  de  dcon 
d  de  atrás  114°  19';  de  M  con  M  99°  40'; 
de  5  con  8  de  atrás  103°  24':  de  M  con  h 
130  según  Phill:  crucero  mui  perfecto  en  la 
dirección  de  A  6  de  la  menor  diagonal;  me- 
nos perfecto  en  la  de  M,  y  aun  mas  imper- 
fecto perpendicularmentf^al  eje:  gris  de  ace- 
ro que  tira  á  negra  de  hierro :  lustre  semime- 
tálico: raspadura  negra  agrisada  según  Br,  y 
negra  pardusca  según  M.  D.  de  3  á  4.  P 
de  4,  3  á  4,  7. 

Prisma  rombal  recto  según  indica  el  crucero  de 
120°  casi,  y  otro  parcelo  á  su  menor  diago- 
nal: Br.  dice  que  es  mui  perfecto  el  de  la 
base:  rojo  subido:  raspadura  naranjada.  D. 
iie5á5,  5.  Pde5,4á5,  5. 


i4 


Hierro  espejado. 


Hierro  rojo. 


Hierro  magnético. 


Franclinia. 
Franklinite. 


Cobalto  negro. 


Cobre  rojo. 


Polvorilla  de  Cobre 
Kupferschwiírze. 


Polvorilla  de  Nique- 
lo de  Hausman? 

Azarcón  nativo. 


Romboedro  (lam.  8,  fig.  36):  inclinación  de 
P  con  P  85°  58';  crucero,  que  Haidinger 
quiere  que  sean  caras  de  separación,  á  veces 
eñ  la  dirección  de  la  base,  y  rara  vez  perfecto 
'  enladelascarasPiraspaduraderojade  cere- 
za á  parda:  á  veces  algo  magnético.  D.  de  8 
á  8,  5.  P  de  5  á  5,  3.  En  Durango  haj 
octaedros  medianos  como  los  del  Brasil, 
que  no  se  descubre  que  estén  compuestos  de 
romboedros. 

Entre  rojo  y  gris  obscuro  semimetálico  has- 
ta casi  negro:  raspadura  roja  que  se  inclina 
un  poco  á  parda:  en  masas  y  estalactítico; 
y  aveces  en  cristales  improprios:  de  estría- 
do-fibroso  á  compacto.  Dde7á7, 5.  Pdt 
4,  7á4,  9. 

Octaedro  (lam.  8  fig.  38):  crucero  octaedro 
bastante  claro  á  veces,  é  iniperfecto  en  la 
dirección  del  cubo:  negro  de  hierro:  raspa- 
dura negra:  fuertemente  magnético.  D  de  7 
25  i  S.    P  de  4,  9  á  5,  2. 

Octaedra  (lam.  8  fig.  37.):  crucero  octaedro 
mui  imperfecto:  negra  de  hierro:  textura 
desigual  y  concoidea:  raspadura  parda  ro- 
jiza, 6  roja  pardusca:  poco  magnética.  D. 
de8á8,  5.  P.  de  5  á  5,  1. 

Negro  azulado:  en  masas,  en  racimos,  y  en 
revestimiento:  de  centellante  á  mate:  ras- 
padura del  mismo  color,  pero  lustrosa.  D  de 
1  á  1,  5.  P  de  2,  1  á  2,  3. 

Octaedro  (lam.  9  fie.  39):  crucero  perfecto 
por  el  octaedro,  é  imperfecto  según  Br.  por 
el  cubo  y  dodecaedro  rombal:  rojo  de  co- 
chinilla á  veces  mui  obscuro:  raspadura 
entre  roja  de  sangre  y  escarlata.  D  de  4,  £ 
á5.  P.  de5,  7á6,  1. 

Negra  pardusca:  en  revestimiento,  arriño- 
nada  y  llenando  los  huecos  de  cobre  ama- 
rillo y  otros,  6  en  pegaduras:  raspadura  del 
mismo  color  algo  lustrosa:  mate  y  desmo- 
ronadiza: tizna  poco. 

Negra  agrisada:  en  masas,  diseminada  y  en 
revestimiento:  mate,  terrosa:  raspadura  de 
lustre  de  cera:  opaca. 

De  rojo  escarlata  á  rojo  de  aurora:  de  poco 
lustroso  á  mate:  textura  desigual  6  terrosa: 
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'  raspadura  roja  de  aurora:  muí  quebradi2t. 
D  4.  P  4,  6. 
Ocre  de  bismuto.  Amarillo  pajizo  que  verdea,  6  pardea:  de  lus- 
tre de  cera  6  casi  de  diamante  hasta  mate: 
textura  desigual  6  terrosa:  blando.  P.  4,  3: 
según  Br.  debe  pesar  mas. 
Pezblenda.  Negra:  de  lustre  de  cera  que  se  inclina  casi 

Uranio  negro.  á  semimetálico:  textura  concoidea:  raspa- 

dura negra  que  pardea  algo.  D.  de  6^6, 
75.  P  de  6,  2  á  6,  5. 
Metal  de  estaño.       Octaedro  de  base  cuadrada  (lam.  9  fig.  40): 
Estaño  oxidado.         inclinación  de  P  con  P  133^  26';  de  P  con 

n  123^  59':  del  primer  prisma  n  con  el  se- 
gundos 135^:  crucero  paralelo  á  las  caras  del 
prisma  n,  y  de  sus  diagonales:  muy  comun- 
mente en  gemelos,  con  ejes  inclinados:  la 
raspadura  de  un  pardo  bajo.  D  9.  P  de  6, 
7á7,  1. 
Estaño  deComuallis.  Amarillo,  pardo  6  rojo:  estalactítico:  de  fibro- 
so á  casi  compacto*  D  de  7,  5  á  8.  P  de  6, 
3  á  6,  4. 

ÓXIDOS  jej«CCTBO*N£aATiyOS« 

Agua.  Liquida,  transparente,  sin  olor,'ní  sabor,  y'su 

peso  específico,  1. 

HIDBATOS. 

Hidrato  de  magne-  Prisma  corto  exgáóno:  crucero  perfecto  por 
sia.  la  cara  terminal:  lustre  de  nácar:  blanco  que 

verdea:  pierde  al  aire  su  transparencia: 
flexible  en  hojillas  delgadas:  algo  untuoso: 
se  pega  poco  á  la  lengua.  D  de  1  á  1,  5.  P 
2,  35. 

Marganesa  lustrosa  Prisma  rombal;  y  crucero  lateral  con  áneulos 
de  Breithaupt  de  casi  80^  30',  y  menos  claro  en  la  cUrec- 

Manganit?  Túmer,  cion  de  la  corta  diagonal:  negra  de  hierro: 

lustre  semimetálico:  raspadura  de  parda  á 
casi  negra  pardusca.  D  de  4,  75  a  5,  75.  P 
de4,5á4,  7. 

Marganesa  cobriza*   Color  y  raspadura  negro  azulado:  en  masas, 

arriñonada  y  en  racimos:  dé  lustre  de  cera: 
textura  concoidea:  poco  agria.  D.  de  4  á4 
75.  P  de  3,15  á  3,  25. 
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Marganesa  inflama-  De  parda  a  gris,  y  raspadura  entre  ambos  co- 
ble.  lores  y  lustrosa:  lustre  de  nácar  plateado: 

Wad.  tablitas  y  escamas  á  manera  de  espuma,  con 

crucero  perfecto  en  una  dirección:  tizna  y 
señala:  muy  dócil.  D  de  O,  5  á  1.  P  3,  7. 
Sombra  de  Venecia.  Parda:  textura  en  grandes  concoides  y  terrosa: 

algo  lustrosa  en  la  raspadura:  no  tizna  pero 
señala:  se  pega  fuertemente  a  la  lensua:  al- 
go áspera  y  árida  al  tacto:  absorve  oien  el 
agua  con  desprendimiento  de  burbugitas  sin 
ablandarse.  D  de  1,  75  á  2,  5.  P  2,  2. 
Prisma  rombal  con  crucero  lateral,  6  pirámide 
rombal  obtusa  según  Br.  (lam.  22  ñg.  163): 
inclinación  de  d  con  d  sobre  T  1 30°  40':  de 
a  con  a  125°  30'.-  de  b  con  b  \\T  30':  cru- 
cero por  M  según  Phill:  pardo:  raspadura 
de  amarilla  á  parda.  D.  de  6'á  7  P.  3,  6. 
Negra:  en  masas  y  arriñonada:  resplande- 


Hierro  pardo. 
Hierro  oxidado 
hidratado. 


Stilpnosiderita. 


Peckeisenerzy  6  hier^  cíente:  textura  concoidea:  raspadura  ^zx- 


r o  píceo. 
Hierro  arcilloso. 


Ocre  de  Uranio. 
Uranio  oxidado 
hidratado 


da  cetrina.     D  de  6,  25  á  7.  P  3,  7. 

Pardo,  negro  y  amarillo:  de  centellante  á 
mate:  textura  desigual  y  terrosa.  D.  de  3 
5  á  5,  5.  P.  de  3  á  3,  5. 

Amarillo  de  limón,  6  naranjado:  de  cente- 
llante á  casi  mate:  en  masas  y  cristales  ca- 
pilares: textura  fibrosa  y  terrosa:  raspadura 
amarilla  mas  clara:  mui  blando  y  su  peso 
desconocido. 


OXIDO  DE   ALUMINIO,  6  ALUMINA. 


Corundo. 
Telesioy  zafiro. 


Romboedro  agudo  (lam  9  fig  41 ,  y  lam  23  fíg. 
175):  inclinación  de  P  con  P  86%  6':  cru- 
cero en  la  dirección  del  romboedro,  y  á 
veces  también  por  la  base.  D  1 1.  P  de  3,  9 
á4,2. 


Eí^inela. 


Pleonasta. 


Automolita. 


ALUMINATOS. 

Octaedra:  crucero  octaedro  imperfecto:  mu- 
cha propensión  á  formar  gemelos.  D.  de  9^ 
5  á  10.  P  de  3,  5  á  3,  6. 

Octaedra:  negra  y  parda:  de  ^  trasluciente 
á  trasluciente  en  los  bordes,  &  trasluciente 
en  chispitas  delgadas.  P  de  3,  7  á  3,  8. 

Octaedra  con  crucero  octaedro  perfecto:  de  un 
verde  puerro  que  tira  á  negro  y  á  azul:  tam- 
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Oándúu 
Canditt. 


Plomo  agomado. 


Gíbsia. 
Oibbsite. 


Diaspora. 


bien  en  gemelos:  raspadura  blanca.  D  9|  5 
P.  de49  2á4y4. 

No  sé  mas  sino  que  se  halla  en  masas  en  Can- 
áy  en  la  Ysla  de  Ceilan,  y  que  se  asemeja  á 
la  pleonastai  6  ceilania,  aun  en  el  modo  de 
portarse  al  soplete. 

Pardo  cetrino  y  rojizo,  en  listas  6  zonas:  en 
masas  y  arrifionado:  lustre  de  vidrio:  tex- 
tura concoidea  y  fibrosa:  trasluciente.  D,  5 
5:  P.  desconocido. 

De  un  blanco  verdoso,  6  agrisado  puerco:  en 
racimos,  estalactítica  y  en  coliflor:  cente- 
llante 6  poco  lustrosa:  fibrosa  divergente: 
poco  trasluciente.  D.  4,  5  P.  2,  4. 

Prisma  rombal  de  casi  1 30^;  con  crucero  en  la 
dirección  de  las  caras,  y  algo  mas  fiícil  en 
la  de  su  menor  diagonal:  gris  verdosa  y 
blanca  amarillenta:  de  lustre  de  vidrio,  y  en 
las  caras  del  crucero  de  nácar:  trasluciente 
en  los  bordes,  D.  de  6,  5  á  9.  P  3,  43, 


OXnH>S  DE  SILICIO. 


Cuarzo. 


Conilia  de  Macou* 
loch. 


Romboedro  (lam.  9  fig.  42  letra  /):  inclina- 
ción de  P  con  z  133^  44';  de  P  6  z  con  r 
141'^  47';  de  P  con  z  sobre  r  103°  35';  y 
en  las  letras  A  é  t  de  la  misma  figura  la  in- 
clinación de  ^  con  r  142° 2 i',  y  de  or  con  r 
161°  31':  crucero  en  la  dirección  de  P  jt 
y  r,  siendo  el  de  P  el  mas  claro  aunque 
imperfecto.  D  9  del  cristal  de  roca.  P  de 
2,  Si  2,  8. 

Polvo  blanco  suelto,  que  consta  principal- 
mente  de  siliza,  en  las  ampollas  de  una  al- 
mendrilla con  analcima,  zeolita,  prehnia, 
y  espato  calizo  en  las  Yslas  Mull  y  Sky. 
Guijarro  ferrugino-  Prismas  exágonos  apuntados  con  tres  caras 
80.  sobre  las  laterales  alternas:  rojo  y  amarillo: 

opaco:  menos  duro  que  el  cuarzo,  P  de  2, 
5á2,  7. 

Rojo,  amarillo  ú  pardo,  de  un  color  solo:  |de 
lustroso  á  mate  entre  cera  y  vidrio:  textura 
concoidea  plana:  opaco:  poco  resistente. 
P  de  2,  29  á  2,  66. 

Negra  6  de  colores  listados:  poco  centellante: 
textura  igual  6  pizarreiía:  opaca,  6  traslu- 


Jaspe. 


Siliza-pizarra. 
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Piedra  córnea. 


Pedernal. 


cíente  en  los  bordes:  mu¡  resistente.    D  de 
9  á  9,  25  de  la  piedra  de  toque.     P  2,  6. 

Generalmente  gris;  sus  colores  nunca  son  vi- 
vos: mate:  textura  astillosa  pequeña  j  ñna: 
trasluciente  en  los  bordes:  menos  dura  que 
el  cuarzo:  resistente.  P  de  2,  53  á  2,  63. 

Gris  de  humo  y  amarillento,  de  un  color  solo/ 
centellante:  textura  en  concoides  grandes 
y  perfectas:  trasluciente  el  amarillo,  el 
otro  en  los  bordes:  mas  duro  que  el  cuarzo: 
quebradizo.  P  de  2,  57  á  2,  59. 

Gris  amarillenta  y  azulada;  sus  colores  siempre 
claros  y  bajos:  mate:  textura  igual:  semi- 
transparente: mas  dura  que  el  Pedernal: 
algo  resistente.  P  de  2,  58  á  2,  62. 
Haytoria  de  Tripe   Es  una  calcedonia  en  cristales  impropios  pa- 
y  Phillips.  recidos  á  los  de  la  datolita. 


Calcedonia. 


HIDROXIDOS   D£   SILICIO. 


Piedra  flotante. 


Trípoli. 


Blanca  agrisada  y  amarillenta:  fieura  bulbosa: 
mate:  agria:  áspera  al  tacto.  P  de  O,  44  á 
O,  79. 

En  masas  compactas  terrosas,  casi  desmorona- 
dizo: gris  que  tira  á  amarillo:  árido  y  ás- 
pero: absorve  el  agua  y  se  ablanda  con  ella. 
P  de  1,  8  á  2,  2. 

Blanca  y  gris:  en  pequeños  riílones  6  racimos^ 
y  estalactítica:  semitransparente:  poco  dura, 
mui  quebradiza.    P  2,  11. 

En  masas,  y  arríñonado:  de  lustre  de  vidrio  que 
se  inclina  al  de  cera:  ningún  crucero.  D 
de  6  á  7.  P  de  2  á  2,  2. 

Blanca:  en  masas  sin  lustre:  textura  igual: 
trasluciente:  untuosa  al  tacto  y  blanda:  se- 
rá el  ópalo  blando  de  Bendant? 
Piedra  hygrométri-  Gris  amarillenta:  textura  pizarreña  delgada 
ca.  y  plana;  la  transversal  terrosa  fina:  árida 

1.  Pizarra  de  pulir j    y  fina  al  tacto:  no  se  pega  casi  nada  á  la 
tiza,  lengua:  muy  quebradiza:  absorve  agua  sin 

resquebrarse.    D  de  1  á  2.  P  de  O,  59  á  O, 
61? 

2,  Pizarra  de  ape-  De  un  gris  amarillento  bajo:  pizarreña:  tex- 
gamiento.  tura  transversal  desigual:   por  lo  común 

trasluciente  en  los  bordes:  se  pega  fuerte- 


Hialita. 


Ópalo. 


Hidrosilicia  de 
Kuh. 
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mente  á  la  lengua:  ábcil 
P  de  2  á  2,  1, 


D  de  2  á  d,  7^, 


SILICATOS  DE    UNA  SOLA   BASE. 


C6rnía. 

JKomitj  Breit- 
hauptt. 

Volastoma. 
Xlspato  en  tablas 


SILICATOS   D£   CAL. 

Verde  montaña  y  celedón:  de  poco  lustrosa 
á  mate:  hojosa  granuda  pequeña  y  fina,  6 
compacta  y  concoidea  perfecta:  raspadura 
mas  lustrosa.  *  D  8.  P  de  2,  8  á  2,  9. 

Doble  crucero  paralelo  al  eje  que  se  corta  en 
ángulos  de  95*^  25* y  siendo  una  de  las  caras 
mas  perfecta;  indicios  de  otros  oblicuos  al 
eje  según  Phillips,  que  trae  la  fig.  43  lam. 
10,  y  asigna  los  ángulos  de  h  con  la  cara  de 
atrás  e  94°  15';  de  h  con  T  126°,  y  el  de 
JVC  con  T  cinco  minutos  menos,  es  decir 
:95°  20':  frotada  en  la  obscuridad  es  fosfó- 
rica. D  de  5,  25  á  5,  75.  Pde  2,  8  á2, 9. 


'Esteatita. 


Espuma  de  mar. 


PiralOlita. 


Marmolita. 


SILICATOS  DE   MAGNESIA. 

Cristales  impropios  embutidos  de  diversas 
formas  y  sistemas:  color  blanco  dominante 
y  en  masas:  trasluciente  en  los  bordes:  ras- 
padura lustrosa:  señala:  d6cil  y  untuosa. 
D  de  1  á  2.     P  de  2,  38  á  2,  60. 

Blanca,  mate:  en  la  raspadura  poco  lustrosa: 
textura  concoidea  y  terrosa:  d6cil,  y  recibe 
como  el  corcho  las  impresiones  de  la  uña: 
se  pe^  fuertemente  á  la  lengua.  D  de  3, 
á  4.  P  de  O,  9  á  1,  2,  y  hasta  2  depues  de 
impregnada  del  agua  que  absorve  lenta- 
mente. 

Prisma  rombal  oblicuo:  M,  M'  de  94°  36' 
(lam.  10  fig.  44  sin  el  truncamiento  A;) : 
inclinación  de  la  cara  terminal  P  con  la  la- 
teral M  140°  49';  de  M  con  h  144°  3': 
crucero  en  la  dirección  de  M'  y  M,  y  de  la 
cara  del  truncamiento  h :  blanca  verdosa. 
D  de  4,  5  á  5.  P  de  2,  55  á2,  6. 

De  verde  bajo  y  gris:  en  masas:  crucero  en 


*  Este  lustre  en  la  nifl|)adur»  es  sospechoso  en  los  fósiles  duros  $  me  paree» 
que  te  debe  atribuir  á  su  dureza,  como  ea  el  bjerro  negro. 


to 

dos  direcciones  oblicuas,  y  en  una  de  ellas 
lustre  de  nácar  perfecto:  se  raspa  con  un 
cuchillo.  P  de  2,  45  á  2^  5. 

HIDReSILICATOS  DB   MAGNESIA. 

Serpentina. 

1.  fina.  Prisma  rombal  (lam.  10  fig.  45),  de  82^  27', 

Bsteaioide*  y  97°  33 ' :  los  cristales  son  mui  raros :  cruce* 

ro  lateral  y  bastante  claro  por  la  corta  dia- 
gonal s  según  Breithaupt,  y  según  Hart- 
mann  coniuso  por  la  larga  b  y  por  d:  verde 
dominante:  textura  concoidea  plana  y  ho- 
josa; dócil:  untuosa:  D  4^  75.  P  de  2, 
56  á  2,  66. 
9.  común  Verde,  parda  y  roja;  mui  rara  vez  de  un  co- 

lor solo:  mate:  textura  astillosa,  y  desigual: 
poco  trasluciente  en  los  bordes.  D  de  3^ 
25  á  4,  75.     P  de  d,  3  á  2,  5. 

SILICATOS  DE   ZINC. 

6alamina  eléctrica.  Prisma  rombal  recto  (lam.  10  ñg.  46):  incli- 
nación de  c  con  e  128P  2T;  de  M  con  M 
103°  53':  crucero  mui  p^ecto  en  la  direc- 
tion  de  M,  y  en  la  de  la  corta  diagonal  h; 
y  según  Haidinger  menos  perfecto  en  la 
dirección  de  un  prisma  horizontal  de  116° 
40'  perpendicular  á  la  cara  h;  á  saber,  el 
formado  en  la  fi^ra  por  los  caras  a:  di- 
versa configuración  en  cada  estremo  del 
cristal:  eléctrica  con  el  calor;  frotada  en 
la  obscuridad  dá  luz  fosfórica.  D  de  5, 25 
á  6.     P  de  3,  3  á  3,  5. 

SILICATOS  DE  MAROANESO. 

Marganesa  silicatada  Cruceros  semejantes  á  los  de  la  augita;  las 
roja.  diagonales  del  prisma  de  87°  5'  son  las  mas 

i&ciles  de  conseguir:  roja  rosada.  D  de  8^ 
5  á  9,  25.  P  de  3,  5  á  3,  7. 
Marganesa  silicatada  Gris  de  plomo  que  tira  á  negra  de  hierro: 
negra.  en  masas:  de  lustre  metálico:  con  los  fun- 
dentes se  descubre  ihiieho  marganeso  en 
la  llama  exterior,  y  en  la  interior  poco  hier- 
ro: según  Klaprotib  tiene  60  oxido  de  mar- 
fineso,  25  siliza,  y  13  agua:  se  cria  en 
, laperud  en  Dalecarlia. 

Bwtamite.  Gris  verdosa  y  verde  montaña,  y  por  fuera 


'.JM 


fit 


Un 

un 


parda  y  negra:  en  bolas:  textura  eatriada 
divergente.     D  6,  5.     P  3,  43. 
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SILICATOS  DC   CERIO. 

Cereria.  Prismas  cortos  exágonos  y  en  masas:  parda: 

Cerite  6  Cererite»  centellante  de  lustre  de  cera:  hojosa  encu- 
bierta en  direcciones  indeterminadas,  co- 
munmente solo  astiUosa:  trasluciente  en 
los  bordes:  raspadura  blanca.  D  de  7,  5 
á  dy  25.     P  de  4,  6  á  4,  7. 

SILICATOS  DE   OXÍHüLO    DE   HIERHO. 

Hisingria.  Ne^:  crucero  perfecto  en  una  sola  direc- 

ción: textura  terrosa:  raspadura  gris  ver- 
dosa: blanda,  d6ciL  P  de  3  á  3, 1. 
Gilingia.  Negra:   en  masas:    consta  principalmente 

OiUingitedeERiin'    de  silicato  de  oxídulo  de  hierro  acuoso 
ger,  eon  algo  de  alumina:  se  halla  en  la  mina 

de  hierro  GilUnge^  en  Sudermania  en  Su&* 
cía.  Que  la  conozca  el  que  pueda:  así  son 
comunmente  lasdescripciones  de  los  Quími- 
cos, entrando  Beudant 
Negra  de  terciopelo  que  tira  á  verdinegra:  en 
masas  cristalinas  fibrosas  y  estriadas:  de 
lustre  de  cera  que  tira  al  de  nácar:  opaco: 
raspadura  gris  verdosa.  D  4.  P  de  3,  O, 
á  3,  4.  Muy  parecido  a  la  Hisingría,  Gi- 
lingia,  y  á  la  que  sigue. 
Romboedra:  crucero  ax&tomo  6  perpendicular 
al  eje;  los  cristales  son  dobles  pirámides 
exágonas:  negra  de  terciopelo:  de  lustre 
metálico:  raspadme  verde  puerro  obscura. 
D  3.  P  3.  casi. 
Octaedro  rombal  con  las  aristas  terminales 
de  113^  50',  y  134''  58',  y  las  de  la  base  de 
83^  42':  los  cristdes  son  prismas  rombales 
de  109^  46',  con  las  aristas  obtusas  trunca- 
das, y  puestas  sobre  ellas  las  caras  del  bi- 
selamiento  terminal :  crucero  imperfecto  por 
la  menor  diagonal:  neipra  de  terciopelo:  de 
lustre  de  vidrio  ímpenecto:  textura  conobi- 
dea  y  desigual:  opaca:  raspadura  gris:  mui 
agria.  D  de  8,  5  á  9.  P  3,  86. 
ClorofeitS}  6  dorofih  Verde  pistacho  y  transparente  que  al  aire  se 
eita.  vuelve  parda  6  negra:  en  masas  y  en  peque- 


Stilpnomelan  de 
Gibcker. 


Sideroschisolita. 


Tautolita  de 
Breithaupt 


/ 


es 

ños  granos  embutidos  en  basalto  y  almeD- 
drilla:  de  concoidea  hasta  casi  terrosa:  mas 
6  menos  trasluciente:  untuosa.  D.  algo  mas 
de  4.  P  2,  4. 

Hierro  azul  de  Klap-  Azul  de  añil  6  espliego:  raspadura  la  misma: 
roth.  en  masas:  de  centellante  á  mate:  textura 

desigual  6  terrosa  gruesa:  semiduro:  agno. 
P  3,  3. 

Glor6palo.  Verde  pistacho:   en  masas:   opaco  6  apenas 

trasluciente  en  los  bordes:  quebradizo.  D 
entre  4  y  5.  P,  del  conc6ideo  2,  j  del  ter- 
roso de  1,  72  á  1;  87:  magnético. 


Dioptasa. 


SILICATOS  DE  COBRE. 

Romboedra  obtusa  (lam.  10  flg.  47):  incli- 
nación de  g  con  g  95^  48':  crucero  perfec- 
to en  la  dirección  de  las  caras  de  otro  rom- 
boedro mas  obtuso  de  126^  17',  formado 
por  el  truncamiento  de  las  aristas  Xj  x: 
inclinación  de  g  con  o  133^:  verde  esme- 
ralda vivo:  eléctrica  con  polos  por  frota- 
miento. D.  de  5,  5  á  6.  P  de  3,  2  á  3,  4. 


HIDROSILIGATOS  DEL   MISMO. 

Malaquita  silicífera.  Verde  cardenillo  á  azul  celeste:  en  masas  y 
Cobre  verde  de  W.      en  racimos:  textura  concoidea  lustrosa:  ras- 
padura blanca:  de  trasluciente  á  traslucien- 
te en  los  bordes.    D  de  2  á  3^  Í15.  P  de  2, 
2  á  2,  5. 
Cobre  verde  hidrín  Verde  cardenillo:  por  fuera  blanco,  gris  ver- 
fano.  doso  y  azul  de  espliego;  mate  y  con  el 

contacto  lustroso:  por  dentro  poco  lustroso, 
de  lustre  de  cera:  partes  granudas  media- 
nas y  pequeñas:  trasluciente  en  los  bordes: 
mui  quebradizo:  se  pega  á  la  lengua,  y  se 
pone  mas  traduciente  en  el  agua. 


Jergón. 


SILICATOS   DE   JEHGONIA. 


Pirámide  cuadrada  poco  obtusa  (lam.  10  fig. 
48  y  49):  inclinación  de  P  con  P  123°  19'; 
de  P  con  /  132°  10',  y  de  P  con  la  opuesta 
en  la  base  P'  sobre  la  cara  del  prisma  84^ 
20':  crucero  en  la  dirección  de  P  y  /  6  del 


S3 


primer  prisma:  las  caras  s  son  del  segun- 
do. D  de  9,  25  á  9,  75.  P  de  4,  4  á  4,  7. 


SILICATOS  DE   ALUMINA. 


Alofanía. 


Chiastolita. 


Cianita. 
IHsthcne, 


Silimania^ 


Fibrolite. 


Arcilla  plástica. 
Tierra  de  alfa- 


reros. 


Blanca,  de  un  ajcul  bajo,  verde  y  parda:  en 
masas  y  arriñonada:  de  lustre  de  vidrio: 
textura  cono6idea:  de  transparente  á  tras- 
luciente: raspadura  blanca:  agria.  D  de  4 
á  4,  5.  P  de  1,  8  á  2. 

Prisma  rombal  de  91°  50'  (lam.  10  fíg.  50): 
crucero  por  las  diagonales,  y  por  la  base; 
color  gns  bajo  con  un  núcleo  negro  de  pi- 
zarra en  la  que  parece  embutida,  como  lo 
muestran  las  ñguras.  Breithaupt  los  supone 
cristales  cuádnples  de  eje  paralelo,  u  de 
6  á  7.    P  de  2,  9  á  3. 

Prisma  romboidal  oblicuo  (lam.  10  fig.  51): 
crucero  en  la  dirección  de  P,  M  y  T:  las 
caras  M  son  las  mas  lustrosas,  y  las  que  se 
consiguen  con  mas  facilidad,  y  con  menos 
las  P:  inclinación  de  P  con  M  106**  15', 
de  M  con  T  100°  15'.  Phillips  dá  estos 
valores  cambiados.  D  triple:  en  las  caras 
M  del  prisma  5;  y  7,  5  en  la  T;  y  en  las 
aristas  y  esquinas  de  8,  5  á  9,  2S.  P  de  3, 
4  á  3,  5. 

Prisma  rombal  oblicuo  de  106°  30' :  inclina- 
ción de  la  cara  terminal  con  la  arista  late- 
ral obtusa  113°:  crucero  por  la  larga  dia- 
gonal: ios^  cristales  á  veces  curvos:  parda 
de  clavo  agrisada.  D  de  8  á  8,  5.  P  3,  41. 
Parece  una  Cianita. 

Crucero  imperfecto  por  las  caras  de  un  pris- 
ma rombal  de  casi  100°;  de  110  según 
Bournon;  blanca,  gris,  negra  y  parda:  de 
lustre  de  nácar  al  de  vidrio:  textura  fibro- 
sa-estriada, por  lo  común  fibrosa  confusa: 
poco  untuosa;  bastante  resistente  cuando 
no  está  resquebrada.  D  doble  por  las  caras 
terminales  de  8,  5  á  9, 25,  y  por  las  latera- 
les de  7  á  7,  5.  P  de  3,  1  á  3,  2. 

Blanca  que  tira  á  gris  amarillenta  y  verdosa; 
mate:  la  raspadura  algo  lustrosa:  señala  v 
tizna   poco:  algo  untuosa:   se  pega  á  la 
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Leelia. 

Tierrra  de  porce- 
lana. 


Betunpizarra. 


Lápiz. 


Piedra  arcillosa. 


lengua:  forma  pasta  correosa  con  poca  agua. 
D  de  1  á  2,  5.  P  de  1,  8  á.2,  7. 

Encamada:  en  masas:  textura  astillosa:  lustre 
y  transparencia  como  en  el  cuerno.  P  2, 71. 

Blanca:  mate:  textura  terrosa:  señala  y  tizna 
bastante.  D  de  1,  5,  hasta  demoronadiza; 
árida  y  suave  al  tacto. 
Arcilla  apizarrada.    Gris  6  negr»,  con  impresiones  de  heléchos, 

palmas  y  cañas  de  color  negro:  imperfec- 
tamente pizarreña:  raspadura  de  gris  á  casi 
blanca;  blanda  de  3  á  4,  5:  se  pega  poco  á 
la  lengua :  poco  untuosa.  P  de  2,  5  á  2,  6. 

De  parda  á  negra:  de  poco  lustrosa  de  lustre 
de  cera  á  mate:  mas  6  menos  perfectamen- 
te pizarreña,  rara  vez  gruesa:  raspadura  de 
parda  á  negra  y  mas  lustrosa:  señala  poco: 
untuosa.  D  de  3  á  4.  P  de  1,  8  á  2. 

Negro:  de  una  especie  de  lustre  de  nácar  á 
mate:  algo  d6cii:  raspadura  negra  y  poco 
lustrosa :  tizna  mas  6  menos,  y  señala  6  se 
escribe  con  el :  se  pega  algo  á  la  lengua. 
D  de  1  á  2y  5.  P  de  2,  I  á  2,  3. 

Oris  y  roja  en  manchas:  textura  desigual, 
igual  y  terrosa,  tirando  á  veces  á  pizarre- 
ña :  raspadura  de  gris  á  blanca:  no  se  pega 
á  la  lencua:  árida  y  áspera  al  tacto.  D  de 
4  á  6.  P  de  2,  3  á  2,  6. 

Gris  y  blanca,  con  manchas  en  la  superficie 
como  de  orín  6  herrumbre :  mate  y  textu- 
ra terrosa  ñna:  árida  al  tacto:  se  pega  poco 
á  la  lengua:  se  parte  en  el  agua  en  pedazos, 
despidiendo  muchas  burbujas  de  aire. 

Blanca:  en  masas  y  arriñonada:  mate  y  lus- 
trosa en  la  raspadura:  textura  terrosa  y 
concoidea:  mui  quebradiza:  poco  untuo* 
sa:  se  pega  fuertemente  á  la  lengua.  Ea 
agua  se  pone  primero  trasluciente  y  luego 
salta:  D  de  1  á  2. 

Por  lo  común  blanca,  aunque  también  roja 
clara,  y  amarilla:  en  cristales  impropios: 
mate  con  algún  lustre  de  cera  en  la  raspa- 
dura: textura  igual  y  conc6idea:  opaca^ 
untuosa,  y  se  pega  fuertemente  á  la  lengua. 
D  de  2,  75  á  3,  75.  P  de  2,  1  á  2,  2. 

Verde,  gris,  y  blanca:  de  mate  á  centellante, 
y  la  raspadura  lustrosa  de  cera,  y  gris  clara 


Esfragidia. 


Colirita. 


Litomarga. 


Tierra  de  batan. 


So 


Tierra  amarilla. 


Jabón  f6sil. 


Bol. 


Haloisia. 


Lenzinta  de  John. 


6  blanca:  perfectamente  dócil:  muy  untuo- 
sa: se  pega  poco  á  la  lengua:  se  reduce  & 
polyo  en  el  agua.  D  de  1  á  2, 25.  P  2,  19, 
de  la  verde  azeite  de  Rosswein. 

Amarilla  de  ocre  y  lo  mismo  la  raspadura  con 
algún  lustre  .*  terrosa  fina  que  propende  á 
pizarreña:  señala:  poco  untuosa,  casi  árida; 
se  peg^  bastante  á  la  lengua:  se  ablanda 
lentamente  en  el  agua.  D  de  O,  75  á  1,  2$. 
P  2, 2,  por  ahora. 

Negro  7  mate,  con  lustre  accidental  en  las 
rajas:  textura  cdho6idea  plana,  igual  y  ter* 
rosa:  raspadura  de  gris  obscura  á  parda 
obscura,  y  de  lustre  de  cera:  mui  untuoso: 
no  tizna  y  señala:  se  peg^  á  la  lengua  fuer- 
temente. D  de  1,  25  á  2. 

Pardo,  amarillo,  rojo  y  blanco:  de  poco  lu»> 
tre  de  cera  á  vidrio:  textura  concoidea  pla- 
na: raspadura  blanca  y  lustrosa:  fino  y  po- 
co untuoso  al  tacto:  se  peg^  fuertemente  á 
la  lengua:  salta  en  agua  con  ruido*  D  de 
1,  5á2.  Pde  1,  9á2,  1. 


SILICATOS  D£  ALUMINA  CON  AGUA. 

De  blanca  á  gris  azulada:  en  ríñones  y  tubos: 
de  Itistre  de  cera:  textura  concoidea:  traa» 
luciente  en  los  bordes:  se  pega  fuertemente 
á  la  lengua,  y  se  vuelve  transparente  meti- 
da en  agua  como  la  Hidrofania. 

Blanca  de  nieve  y  de  leche:  en  masas:  ter- 
rosa &  compacta:  poco  trasluciente:  agria. 
P.  2,  1.  Según  Engelsbach  deben  reunir- 
se en  una  especie  esta  y  la  anterior:  en 
efecto  sus  análisis  coinciden. 


SILICATOS  MÚLTIPLOS  6   DE    MUCHAS   BASES. 

1.  Silicatos  de  base  alcalina  con  silicato  de  alu-? 
mina  y  agua  de  cristalización. 
Apofí lita  y  Albina.    Octaedro  de  base  quadrada  (lam.  10  fíg.  52  let 

¿):  inclinación  de  a  con  a  104^  2';  esta  pa- 
rece que  varia  algo  en  la  albina  fig.  52  a; 
de  a  con  la  opuesta  a  en  la  base  121^: 
crucero  perfecto  perpendicular  al  eje  en  la 
dirección  de  P  de  lustre  de  nácar;  menos 
claro  por  las  diagonales,  6  el  truncamiento 
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Oxahveria  de  BreW' 
ster  y  Turner. 


Davina. 


Chabaaia. 


Levina. 


JVÍesotípa  de  las  Ys- 
las  de  Fero. 


Natrolita. 


Escolecita. 
Mesotipá  de  Yslan 
dict. 


Mesolita. 

Nadelzeolithj  6  zeo 
lita  en  agujas  ? 


de  las  esquinas  M  M.   D  de  4,  25  á  5,  5* 
P  de  2,  1  á  2,  8. 

Octaedro  de  base  quadrada:  los  cristales  son 
octaedros  agudos  con  las  esquinas  de  la  base 
truncadas,  y  doble  curvatura  de  las  caras:  ei 
ángulo  medio  de  inclinación  de  dos  caras 
opuestas  50°:  crucero  bastante  perfecto 
perpendicular  al  eje:  de  color  gris  claro, 
verde  puerro,  y  aceituna,  y  parda  rojiza; 
trasluciente.  D  de  5,  5  á  6.  P  2,  21. 

Romboedra  (lam.  10  fig.  53):  inclinación  de 
c  con  c  154^46';  de  c  con  M  115°  53': 
crucero  mui  perfecto  por  M  de  lustre  de 
vidrio  mui  vivo:  transparente  en  sumo 
grado.  D  de  6  á  6,  5.  P  2,  4.  Se  halla  en 
el  Vesubio  con  el  Carvonilite  que  le  es  mui 
parecido. 

Romboedro  poco  obtuso  (lam.  10  fig.  54):  in- 
clinación de  P  con  P  94°  46':  del  romboe- 
dro obtuso  n  125°  13':  del  mas  agudo  ^ 
72°  53':  crucero  por  P  bastante  perfecto* 
Dde5á5,  75.  Pde2á2,  1. 

Romboedra  (lam.  11  fíg.  55):  inclinación  de 
P'  con  P  125°  12':  crucero  paralelo  al 
romboedro  P,  cuya  arista  terminal  79°  29*: 
por  lo  común  gemelos.  D  5.  P  de  2  á  2,  2. 

Pirámide  rombd  obtusa  (lam.  11  fíg.  57): 
inclinación  de  M  con  M  91°  28':  crucero 
perfecto  por  M.  D  de  5,  5  á  6,  5.  P  de  2, 
2  á  2,  3. 

Prisma  rombal  (lam.  11  ñg.  56):  inclinación 
de  c  con  M  116°  40',  y  de  M  con  M  91°: 
crucero  muy  perfecto  por  M :  no  se  elec- 
triza con  el  calor.  D  de  6  á  7.  P  de  2,  2  á 
2,  3. 

Prisma  rombal  (lam.  11  fíg.  58):  inclinación 

-  de  o  con  o  145°  10';  de  o  con  d  179°;  de 
o  con  la  cara  de  atrás  6  141°  53';  de  M  con 
M  91°  ^5'-^  comunmente  gemelos:  calen- 
tándola se  electriza  fuertemente.  D  de  6  á 
7.  P  de  2,  2  á  2.  3.  Al  soplete  se  pone 
opaca  y  se  encorva  como  gusano,  de  donde 
le  vino  el  nombre. 

Pirámide  rombal  obtusa  (lam.    ^1  fig-  59): 

•  inclinación  de  M  con  M,  según  Phillips 
91°  22':  semidura.  P  2,  26,  según  el  mis- 


fir 


Mesolita  de  Hauen- 
stein. 


Mesólo* 


Analcima. 


Sarcolita. 


Gmelinídu 


Edingtonia. 


Thomsonia. 


mo,  y  2,  69  según  Breithaupt,  quien  no 
quiere  por  esto  que  sea  zeolíta,  y  yo  digo 
también  que  con  menos  razón  se  separan 
otras  especies. 

No  la  conozco.  Según  el  mismo  Haidinger 
variaban  en  otro  tiempo  hasta  medio  grado 
los  ángulos  del  prisma  de  las  mesotipas. 
Véase  su  traducción  inglesa  de  la  Minera- 
logia  de  Mohs. 

Hojillas  rectangulares  agrupadas  en  forma 
de  abanicos  y  arríñonada:  crucero  perfecto 
en  una  sola  dirección  pumilela  á  las  caras 
anchas:  lustre  de  nácar  en  la  cara  del 
crucero.  D  4,  5.  P  de  2,  35  á  2,  4. 

Exaedra  (lam.  11  fig.  60):  iodinacionf^e  P 
con  b  144°  44*:  crucero  exaedro  imperfec- 
to. D  de  6,  5  á  7,  5.  P  de  2,  1  á  2,  3. 

Cuboctaedra:  inclinación  de  las  caras  del  cu- 
bo con  las  del  octaedro  125^  16':  de  un  en- 
carnado bajo:  D  casi  6:  se  asemeja  mucho 
á  la  analcima.  En  el  Somma  junto  á  Ña- 
póles. 

Romboedra:  los  cristales  son  dobles  pirámi- 
des exágonas  6  sea  diexaedro,  con  el  vértice 
y  las  aristas  de  la  base  fuertemente  trunca- 
das, es  decir,  con  un  principio  de  prisma: 
inclinación  de  las  aristas  terminales  145° 
54',  y  de  las  de  la  base  71°  48,  según 
Walchner,  y  83°  36',  según  Haidinger: 
por  lo  común  gemelos:  crucero  claro  por 
Jas  caras  del  romboedro  alternas  en  la  do- 
ble pirámide  cxágona:  blanca  que  tira  á 
roja:  de  lustre  de  vidrio  y  trasluciente. 
Se  distingue  de  la  analcima  en  que  su  re- 
fracción es  mas  débil;  pero  por  su  forma  y 
composición^  se  acerca  mas  á  la  chabasía. 

Prisma  cuadrado  apuntado  con  4  caras,  de  las 
quales  dos  opuestas  concurren  en  el  vértice 
en  ángulos  de  129°  8',  y  las  otras  dos  mas 
pequeñas  en  92°  41*:  crucero  perfecto  por 
las  caras  del  f  risma.  D  de  5  á  5,  5.  P  de 
2,  7  á  2,  75. 

Prisma  rombal  (lam.  11  fig.  61):  inclinación 
de  M  con  M  90°  40':  crucero  perfecto  en 
la  dirección  de  las  caras  d  d  que  se  cortan 
en  ángutos  rectos.  D  7,  5.  P  2,  37* 
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Bsülbila. 
1.  Dodecaedra  ho- 
josa de  H. 


Q.  Harinosa. 


Epistílbita. 


Comptonia. 


Pirámide  rombal  obtusa  (lam.  11  fig.  62):  íb- 
clinacion  de  a  con  a  1 14^;  de  a  con  á  1 19* 
15':  crucero  lateral  por  M  con  lustre  de  ná- 
car. D  de  4  á  5.  P  de  2  á  2,  2.  No  hace 
jaletina  con  los  ácidos. 

En  masas,  revistiendo  á  otras  zeolitas,  arriño- 
nada  y  coraliforme:  mate  y  textura  terro- 
sa: mui  blanda  que  pasa  á  desmoronadiza: 
no  se  pega  á  la  lengua:  árida,  áspera,  j  li- 
jera. 

Prisma  rombal  (lam.  1 1  fig.  63) :  inclinación 
de  c  con  c'  147°  40';  de  d  con  rf'  135°  10': 
cristales  gemelos  dominantes:  crucero  mui 
perfecto  de  lustre  de  nácar  por  el  trunca- 
miento de  la  arista  aguda,  6  la  cara  T.  Para 
ser  la  verdadera  figura  di  la  Epistilbita  le 
sobran  á  esta  las  caras  M  y  T,  y  le  faltan  los 
truncamientos  de  la  esquina  n  y  su  opuesta. 
D  de  4,  5  á  5.   P  de  2  á  2,  2. 

Prisma  rombal  (lam.  11  fig.  63):  inclinación 
de  c  con  c'  177°  35';  de  d  con  rf'  sobre  T 
89°:  crucero  paralelo  á T  y  M;  el  primero 
algo  mas  claro,  y  también  á  d:  blanca:  de 
lustre  de  vidrio:  de  transparente  á  semi- 
transparente. D  de  6  á  7.  P  de  2,  35  á  2,  4. 

Prisma  rombal  (lam.  11  fig.  64):  inclinacioa 
de í  con*'  129°  40';  de  s'  con  T  116° 20'; 
de  s  con  T  114°:  crucero  muy  perfecto 
por  la  base  M:  de  lustre  de  nácar.  D  de  4, 
5  á  5.  P  de  2  á  2,  2. 

Prisma  rombal  (lam.  11  fig.  65):  inclinación 
de  la  arista  entre  dyd  con  la  arista  entre  c 
y  c,  &  de  T  con/ 93°  40':  crucero  muy 
perfecto  de  lustre  de  nácar  por  P.  D  de  6 
á  7.   Pde2,  lá2,  2. 

Prisma  rombal  oblicuo  (lam.  11  fig.  66):  in- 
clinación de  P  con  M  113^  30';  de  M  con 
M'  86°  15':  crucero  claro  por  el  trunca- 
miento de  la  arista  aguda  ¿r,  6  paralelo  á  la 
corta  diagonal:  se  vuelve  polvo  al  aire.  D 
de  4  á*,  25.  P  de  2,  3  á  2,  4,  según  Haid. 
y  de  2,  .1  á  2,  3,  según  Br. 
Kilinia  de  Taylor.    Prismas  delgados  embutidos  irrecularmente, 

con  crucero  por  las  caras  laterales,  que  dan 
prismas  de  135°,  y  por  sus  diagonales: 
parda  de  hígado,  y  agrisada:  de  poco  lustre 


Zeolita  hojosa. 
1.  Heulandia. 


*    0.  Brewsteria. 


Lomonia. 
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HarmbtODia. 
Piedra  de  cruz. 
1.  de  base  de  barita. 


Mica  aperlada* 
Margarita 


de  Tidrío:    raspadura  blanca  amarillenta: 
dócil.  D  5.  P  de  2,  65  á  2,  75. 

Pirámide  rombal  poco  obtusa  (lam.  12  fíg.  67 
lety):  dominantes  los  gemelos:  inclinación 
de  P  con  P  121°  58'  casi:  cruceros  por  g 
y  o  letra  e^b  dy  p  letra  r,  siendo  el  prime- 
ro mas  claro.  D  de  5,  25  á  5,  75.  r  de  2^ 
2  á  2,  3  según  Breithaupt,  de  2^  3  á  2,  5. 
según  Haidmger.  No  forma  jaletina  con 
el  ácido  muríático. 
2.  de  base  de  potasa.  En  pequeños  cristales  sencillos,  rara  vez  ge- 
melos: forma  jaletina  con  el  ácido  muriático. 

Prisma  exágono  que  no  se  sabe  si  es  regular 
6  no,  si  pertenece  al  romboedro,  6  al  pris- 
ma rombal:  crucero  perfecto  por  la  base: 
de  lustre  de  nácar  en  las  bases  rayadas  tri- 
angularmente;  de  vidrio  en  las  demás:  gris 
de  perla  que  tira  á  blanca  rojiza  y  agrisada: 
frecuentemente  en  masas  granudas  hojo- 
sas: raspadura  blanca:  trasluciente.  D  de 

4,     o    a    o,     Om      JL    •      «5,     j6» 

Octaedro  de  base  quadrada  (lam.  12  fíg.  68): 
inclinación  de  P  con  P  122°  58',  y  de  P 
con  P'  85°  40'  según  Brooke:  crucero  im- 
perfecto paralelo  á  las  caras  n  n:  gris  azu- 
lada, 6  rojiza  y  blanca;  trasluciente,  y  los 
pequeños  cristales  casi  transparentes.  D  de 
9  á  9,  5,  según  Mohs.  Según  L.  Gmelin 
son  harmótoma  de  base  de  potasa. 

Forma  y  crucero  como  los  de  la  harmótoma 
de  base  de  potasa.  D  5,  5.  P  de  2  á  2,  2. 

Pirámide  rombal  aguda  (lam.  12  fig.  69):  in- 
clinación de  M  con  M  99°  80':  crucero  por 
M,  y  mas  perfecto  por  P  perpendicular- 
mente  al  eje.  D  de  8,  25  á  8,  5.  P  de  2, 
8á3. 


Zeagonita  y  Ois- 
mondina. 


Philipsia. 

Piedra  del  Cabo. 
JPrehmfe. 


SIUCATOS  BX  BASB    ALCALINA  CON    SILICATO    DE   ALUMINA  SIN 

AGUA. 


OrtoclasiadeBr. 
Feldespato  común. 


Prisma  rombal  oblicuo  de  casi  120°  (lam. 
12  fíg.  70):  inclinación  de  la  cara  terminal 
P  con  la  primera  lateral  M  90°  16';  con  la 
segunda  T  112°  18';  de  las  dos  laterales  M 
y  T  adyacentes  119°  22';  frecuentemente 
gemelos^  de  eje  paralelo,  rara  vez  oblicuo, 
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Tetartina. 
Mbitc 


Periclina. 
Prosclina? 


Anortita. 


como  las  figuras  (lam.  12  letra  c^  d)i  enr- 
cero  el  mas  perfecto  por  la  cara  P,  menos 
perfecto  por  M,  é  imperfecto  por  T  y  /, 
tanto  que  ni  se  descubre  á  veces  uno  de 
ellos.  D  8,  de  la  fresca,  transparente  y  ho» 
josa.  P  de  2,  48  á  2,  58:  si  baja  de  2,  5, 
ya  empieza  á  desoomponerse,  y  es  el  feldes- 
pato que  mas  fácilmente  se  altera. 

Prisma  romboidal  (lam.  12  ñg.  71):  de  117* 
53'  y  62^  7':  inclinación  de  la  cara  termi- 
nal con  la  primera  lateral  93*  36'  (93°  50' 
según  Haidinger);  con  la  segunda  lateral 
115°  5';  y  la  de  ambas  entre  si  llT*  53'; 
casi  solo  en  gemelos  aplastados  por  las  ca» 
ras  My  como  en  la  lam.  12  fig.  71  letra  b\ 
inclinación  de  9  con  a*  sobre  x  y  x'j  en  la 
letra  a  132°  56';  de  P  con  P'  186°  40': 
crucero  el  mas  perfecto  por  la  cara  terminal, 
menos  por  M,  y  aun  menos  por  T,  aunque 
siempre  mas  perfecto  que  en  la  Ortoclasia; 
y  en  cristales  claros  y  limpios,  casi  tan 
perfecto  como  por  M.  D  de  8  á  8,  5.  P  de 
2j  5  &2j  6,  menos  transparente  y  mas  per- 
fectamente hojosa  que  la  anterior.  No  se 
descompone,  se  cría  con  topacio  y  turmali- 
na. Es  la  hojosa  en  florones:  cuando  está 
iunta  con  la  anterior  en  un  mismo  granito, 
la  ortoclasia  es  rojiza,  y  el  albite  verdoso. 

Lam.  12  fig.  72.  El  prisma  de  120°  18'  y 
59°  42':  inclinación  de  P  con  M  93°  19'; 
de  P  con  T  114°  45',  de  M  con  T  120°  18': 
crucero  el  mas  perfecto  por  la  cara  termi- 
nal, después  por  T,  y  casi  tan  perfecto  co- 
mo por  P,  y  siempre  mucho  mas  que  por 
M :  los  exemplares  mas  claros  son  constante- 
mente menos  transparentes  que  el  albite,  y 
los  gemelos  aplastados  letra  ó,  por  la  corta  ex- 
tensión de  las  caras  M,  y  mucha  de  la  P  por 
donde  están  adheridos,  de  eje  paralelo  ú 
oblicuo.  Se  cria  con  anfibolita  formando 
sienita  y  roca  verde.  D  de  8  á  S,  25.  P  de 
2,  53  á  2,  56. 

Prisma  romboidal  oblicuo  de  117°  28'  y  62*» 
32'  (lam.  12  fig.  70  la  primera):  P  con  M 
94°  12';  P  con  T  110°  57';  M  con  T  117° 
88';  /  con  M  122°  2';  T  con  /  120°  30'í  í 
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Petalita. 


IS^podumena. 
Trifania, 


'  Oligoclasia. 
Espodumena  de 
base  de  sosa. 


Leicita. 


Piedra  de  Labrador. 
Labradorite. 


Gouzerania  de  Char- 
pentier. 


con  M  115^  20':  muchas  veces  en  gemelo? 
de  eje  paralelo:  crucero  perfecto,  y  casi 
igual  por  las  caras  P  y  M;  ninguno  por  T: 
cristales  mui  pequeños.  D  8.  P  de  2,  6  á 
«,  7. 

Prisma  romboidal  oblicuo  formado  por  los 
cruceros,  porque  no  hay  cristales:  P  con 
M  84^  casi;  M  con  T  de  117°  á  118°  30'; 
z  con  M  de  145*  á  147°;  z  es  el  truncami- 
ento de  las  aristas  laterales  acudas:  cruce- 
ro el  mas  perfecto  paralelo  á  M  y  á  j?;  meó- 
nos perfecto  el  paralelo  á  T,  y  por  P  es 
muy  dificil  conseguirlo.  D  de  8  á  8,  5.  P 
de  2,  42  á  2,  45. 

Prisma  rombal  de  93°,  sacado  por  los  cruce- 
ros bastante  perfectos  de  las  caras  laterales, 
y  algo  mas  fácil  de  conseguir  por  la  menor 
diagonal:  de  verde  a  blanca:  lustre  de  vi- 
drio imperfecto:  raspadura  blanca.  D  de  7, 
75  á  S,  5.  P  de  3,  1  á  3,  2. 

Prisma  romboidal  oblicuo  como  se  infiere  d& 
los  cruceros:  á  falta  de  cristales:  P  con  M 
93°  45;  P  con  T  115°  30':  cruceros,  como 
en  la  ortaclasia;  perfecto  .por  P,  menos  por 
M ,  é  imperfecto  por  T:  de  lustre  de  nácar 
en  la  cara  P,  de  vidrio  en  las  otras,  y  de 
cera  en  la  textura  concoidea,  6  desiguaL  D 
&  P  de  2,  64  á  2,  QQ.  Abunda  en  el  gra- 
nito de  Stockolmo. 

Exaedra' (lam.  12  fig.  73):  inclinación  de  df 
con  rf'  131°  49';  de  d  con  d  146°  27':  cru- 
cero exaedro  y  dodecaedro  difícil  de  conse- 
guir. D  de  7  á  7,  75.  P  de  2  4  á  2  5. 

Prisma  romboidal  oblicuo;  P  con  M  94°  30': 
P  con  T  115°;  M  con  T  119°:  cristales 
mui  raros  y  mal  formados:  crucero  mui 
perfecto  por  P,  menos  perfecto  por  M: 
diversos  colores  opalizantes  en  M,  y  á  ve- 
ees  en  P.  D  de  7,  75  á  8.  P  de  2,  6  á  2, 
7.  Es  el  feldespato  de  casi  todas  las  sieni- 
tas  y  rocas  verdes,  y  de  los  mas  de  los 
Gabbri  6  Gabros. 

De  azul  de  añil  á  negra  y  gris  clara:  prisma 
rombal  oblicuo  casi  de  84°  y  ^S^  según 
Walchner:  inclinación  de  la  cara  terminal 
con  la  lateral  133°  casi:  crucero  por  la  me- 
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Indianite*. 


Discolita. 
Saussurite. 


£rlan  de  Breit- 
haupt 


Werneriana, 
JVerneriL 


1,  Gris. 
Escapolita, 


3.  Roja. 
Parantina. 


3.  Meíonita. 


ñor  diagonal:  resplandeciente  de  lustre  de 
vidrio  que  tira  á  cera:  tfextura  desigual  y 
concoidea:  menos  dura  que  el  cuarzo:  opa- 
ca. P  2,  6. 

Prisma  rombal  según  Brooke  de  95°  15'  y 
84°  45':  mas  blanda  que  el  feldespato.  P 
2,  74.  Según  «sentó  Breithaupt  un  año 
antes  que  Beudant  es  un  labradorite  granu- 
do hojoso. 

Prisma  rombal  de  casi  124°:  crucero  por  las 
caras  laterales  bastante  perfecto,  é  indicios 
de  él,  por  la  menor  diagonal:  verde,  gris, 
6  blanca:  de  lustre  de  vidrio  que  se  inclina 
al  de  nácar:  á  veces  granuda  hojosa,  por  lo 
común  astillosa  y  concoidea:  trasluciente 
mas  6  menos:  resistente.  D  de  9  á  9,  5. 
P  de  3,  2  á  3,  5. 

Gris  verdoso:  en  masas:  de  poco  lustroso  á 
mate:  textura  hojosa,  astillosa  é  igual:  á 
veces  con  partes  separadas  granudas,  pe- 
queñas 7  finas:  raspadura  blanca  de  lustre 
de  cera.  D  de  6,  25  á  7.  P  de  3  á  3,  1. 

Pirámide  quadrada  obtusa  (lam.  12  fíg.  74): 
inclinación  de  a  con  a  136°  7';  de  a  con 
el  primer  prisma  d  121°  54';  de  a  con  la 
opuesta  en  la  base  inferior  63°  48':  cruce- 
ro bastante  periecto  por  M;  confuso  por  d 
aunque  quieren  que  M  sea  el  segundo 
prisma.  D  de  6,  75  á  7,  75.  P  de  2,  6  á 
2,  8. 

Gris,  rara  vez  verde  y  blanca:  de  lustre  de 
vidrio  que  tira  al  de  nácar  en  los  cruceros: 
textura  estriada  angosta  algo  rasgada  de 
doble  crucero:  partes  en  barras  gruesas  y 
cuneiformes:  trasluciente;  y  los  cristales 
semitransparentes:  se  descompone  al  aire. 
P  2,  72. 

Roja  de  la  drillo:  en  masas  y  en  prismas  largas 
cuadrados:  textura  desigual  de  grano  fino: 
opaca,  á  lo  sumo  poco  trasluciente  en  los 
bordes:  quebradiza. 

Blanca:  rara  vez  en  masas,  por  lo  comui>  en 
los  cristales  de  la  lam.  12  fíg.  74  pequeños, 
lisos  y  resplandecientes:  textura  hojosa  de 
doble  crucero  rectangular  paralelo  á  las  ca- 


33 


4.  Dipinu 

Glaucolita  dé  John 
y  Fischer. 


Bergmania. 


Ekebergia. 

» 

Nefelina. 
1.  común. 


2.  Eleolita. 


Ytneria. 


Eflcolecita  anhidra. 
Andalucina. 


vas  del  prisma:  transparente  ó  semitranspa* 
rente.     P  2,  tíl. 

Gris  que  pasa  á  blanca:  partes  en  barras  muy 
delgadas  y  derechas:  trasluciente.  P  2,  63. 

De  a2ul  de  espliego  que  tira  á  verde:  en  ma- 
sas cristalinas  y  piedras  rodadas:  de  lustre 
de  vidrio:  textura  desigual  y  astillosa: 
trasluciente.     D  7.  P  de  2,  7  á  2,  9. 

Masas  de  color  gris  rojizo  (será  ^s  de  perla) 
compuestas  de  fibras  entretejidas.    D  casi 

6.  P  2,  3. 

Según  Breithaupt  es  una  variedad  gris  ver- 
dosa de  escapolita. 

Pirámide  rombal  obtusa  (lam.  lOfig.  53): 
inclinación  de  las  caras  c*  con  &  139^  19', 
y  de  c*  con  M  134^  3':  crucero  imperfecto 
por  las  caras  M,  y  á  veces  bastante  claro 
por  la  base  P,  pero  en  lasquitas  6  cascos, 
no  en  hojillas  delgadas.  D  de  7  á  7,  75. 
P  de  2,  5  á  2,  6. 

Azul,  y  roja:  de  lustre  de  cera:  la  primera 
de  textura  hojosa  imperfecta,  la  segunda 
concoidea:  trasluciente  en  poco  grado.  D 

7,  75.  P  de  2,  54  á  2.  61. 

Crucero  imperfecto  por  las  caras  del  dodecae- 
dro rombal:  no  se  halla  en  cristales:  gris 
que  tira  á  verde  y  á  amarilla:  de  lustre  de 
vidrio  que  se  inclina  mucho  al  de  eera«  D 
de6á7.  P2,  3. 

No  la  conozco. 

Pirámide  rombal  obtusa  (km.  12  fig.  75): 
inclinación  de  las  caras  M,  M  91?  33': 
crucero  confuso  por  M,  M,  y  muy  imper- 
fecto por  las  diagonales:  hasta  ahora  solo 
roja.  D  de  9  á  9,  5.  P  de  3  á  3,  2. 


APÉNDICE. 


Piedra  aperlada. 


Gris,  roja  y  amarilla:  partes  granudas  que 
encierran  otras  pequeñas  e¿^ricas  com- 
puestas de  cascos  concéntricos:  de  lustre  de 
nácar:  trasluciente  en  los  bordes:  de  semi- 
dura  á  blanda:  mui  quebradiza.  P  de  2, 
35  á  2,  38  de  Breithaupt:  2,  27  mió  de  la 
de  México. 

I? 


84f 


Esferolita. 
Equinolita  mia. 


Piedrapez* 


Obsidiana. 


Marecania. 


Ysopira. 


Parda  y  gris  rojiza  6  verdosa:  en  bolas  em- 
butidas siempre  en  obsidiana  en  México, 
de  textura  fibrosa  excéntrica,  6  sea  diver- 
gente del  centro  de  la  circunferencia:  de 
poco  lustrosa  de  lustre  de  vidrio  á  mate. 
D  de  9  á  9,  5.  P  de  2,  4  á  2,  5. 

Verde,  negra,  parda  y  roja,  siendo  estos  co- 
lores siempre  apagados  y  obscuros :  de  lus- 
tre mas  de  cera  que  de  vidrio:  partes  gra- 
nudas esquinadas  y  aun  testáceas:  poco 
trasluciente.  D  de  6,  25  á  7.  P  de  2  á  2,  3. 

Negra:  en  masas  y  ampollosa:  resplandeci- 
ente de  lustre  de  vidrio:  textura  concoidea 
grande  y  muy  perfecta.  D  de  8,  5  á  9.  P 
de  2,  35  á  2,  39. 

Es  la  obsidiana  en  bolas  y  granos,  de  superfi- 
cie Hsa,  embutidos  en  la  piedra  aperlada  de 
los  montes  Marekan  en  Siberia. 

Negra:  en  masas  y  en  racimos:  sin  crucero: 
embutida  en  granito.  D  de  8  á  8,  5.  P  de 
2,  9  á  3.  Se  parece  á  la  obsidiana. 


SILICATOS  DE    BASB   ALCALINA  CON  EL   DE   MAGNESIA   (A   VECES 
SUBSTITUIDA    POR    HIERBO  Y  MAROANESO    OXIDULADOS),     T   CON 

SILICATO   DE   ALUMINA. 


Talco. 


AgaliHatolita. 


Pimelita. 


Hojillas  rombales  con  ángulos  de  120^  y  60% 
6  también  cuadradas  y  exágonas.  (Con  que 
un  mismo  fósil  en  dos  formas  prismática 
cuadrada,  y  rombal?):  crucero  perfecto  por 
la  base:  blanco  de  lustre  de  nácar:  señala: 
dócil.  Los  cristales  son  tablitas  exágonas 
muy  pequeñas  y  agrupadas:  de  transpa- 
rente á  trasluciente  y  flexible  en  hojillas 
delgadas:  untuoso.  D  de  1  á  2:  el  blanco 
y  perfectamente  hojoso  1.  P  de  2, 6  á  2, 8. 

Verde,  blanca,  amarina,  roja  y  parda,  cuyos 
colores  son  bayos  y  están  en  listas  sin  man- 
chas: mate,  6  poco  centellante:  trasluciente 
en  poco  grado:  maB  dura  y  pesada,  y  me- 
nos quebradiza  que  la  Esteatita.  D  de  2. 
P2,  8. 

Verde:  de  centellante  á  mate:  textura  igual 
y  terrosa:  de  trasluciente  á  trasluciente  en 
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Cimolia. 


Cloríta. 


los  bordes:  blanda^  desmoronadiza,  un- 
tuosa. 

Blanca  y  gris,  que  al  aire  se  pone  rojiza:  ma- 
te: textura  terrosa  que  tira  á  pizarreña: 
muy  blanda:  se  corta  en  birutitas:  se  pega 
bastante  i  la  lengua.  P  S,  18.  Se  deshoja 
en  el  agua,  y  remolida  forma  engrudo. 

Verde:  en  masas  y  diseminada:  de  lustre  de 
nácar  que  se  acerca  mucho  al  de  cera:  opa- 
ca: raspadura  verde  montaña  adquiriendo 
algún  lustre:  blanda  y  muy  blanda:  dócil; 
poco  untuosa:  no  se  pega  á  la  lengua.  D  1, 
5.  P  de  3,  7  á  2,  8. 

Color  y  raspadura  verde  azulado:  en  masas  y 
en  cristales  impropios:  textura  desigual  y 
terrosa.  D  de  1  á  2.  P  de  2,  5  á  2,  8. 

Prismas  exágonos  reculares:  crucero  daro 
perpendicular  al  eje:  parda,  6  verde  obs- 
cura, y  de  lustre  de  nácar  ametalado:  in- 
fusible al  soplete.  D  3,  de  la  mica  fresca. 
P  de  2, 7  á  3.  Es  la  mas  escasa. 
Mica  de  base  de  po-  Prisma  rombal  oblicuo  de  casi  120^  y  60^ 
tasa  (de  dos  ejes.)     (lam.  12  fig.  76):  P  con  M'  98° 40';  P  con 

M'  81°  20'  sesun  Phillips:  crucero  parale- 
lo á  la  base:  blanca,  gris,  de  un  verde  bajo, 
6  gris  verdosa  y  amarilla:  dificil  de  fundir. 
D  de  2,  75  á  3,  25.  P  de  2,  7  á  3.  Es  la 
mas  común. 
Roja:  solo  en  masas:  de  lustre  de  nácar:  tex- 
tura hojosa  pequeña  y  ñna:  de  simple  cru- 
cero: partes  granudeus  pequeñas  y  finas: 
poco  trasluciente:  blanda  y  algo  dócil.  P 
2,  8.  Se  funde  muy  fácilmente  al  soplete. 
Tiene  la  Lepidolita  ademas  de  la  mica 
otra  substancia  astillosa,  que  por  su  dureza 
y  peso  se  aproxima  alguna  vez  á  la  apatita. 

Color  y  raspadura  rojo  pardusco,  y  pardo  ro- 
jizo: hojillas  delgadas  inflexibles.  D  de  2, 
5  á  3.  P  de  2,  5  á  2,  7. 


Tierra  de  Verona. 
Talco  zoográfico. 

Mica  de  base  de 

magnesia. 
(Mica  de  un  eje  6 

romboedra.) 


Mica  de  potasa  y 

litina. 
Lepidoliia. 


Rubelana  de  Br. 


Finia. 
CHeseckite, 


Fablunia.' 


Prismas  dodecágonos  con  aristas  de  150°;  co- 
ras  de  composición  (digamos  partes  testá- 
ceas),  no  de  cruceros,  perpendiculares  al 
eje:  color  gris  verdoso  dominante:  textu- 
ra terrosa.  D  de  2  á  3.  P  de  2,  65  á  2,  8. 
La  he  visto  en  el  mmito  de  Oaxaca. 

Acaso  romboedra:  los  cristales  son  prismas 
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exágonos,  embutidos  por  lo  común  en  talco: 
crucero  perpendicular  á  su  eje:  verde  y 
parda.  D  4.  P  de  2,  6  á  2,  7. 


SILICATO   DE   BASE   ALCALINA  CON  SILICATO   DE   HIERRO. 

Acmita.  Cristales  como  los  de  la  augita,  pero  largos  y 

aplastados  en  la  dirección  de  A,  que  son 
las  caras  mas  anchas;  de  color  negro  par- 
dusco,  de  lustre  de  vidrio,  y  traslucientes 
en  los  bordes,  ú  opacos.     D  8.  P  3,  24. 

SILICATOS  DE   CAL,  CON  OTROS  DE   MAGNESIA,  DE  HIERRO  OXIDÜ- 
LADO^  ALGUNA  VEZ  DE  MARGANESO,  Y  AUN  LA  SILIZA  SUBSTITUI- 


Píroxena, 
1.  Blanca. 


2.  Negra  (augita.) 


3.  Verde. 

(Sahlia  y  Diopsida. ) 


Humboldtilia. 


lledenbergia. 


DA  POR  ALUMINA. 

Prismas  octágonos  con  dos  caras  opuestas  taa 
anchas  que  parecen  tablas:  su  terminación 
es  la  de  la  augita.  P  3,  1  según  Bruce. 

Prisma  rombal  oblicuo  (lam.  13  fig.  78):  in- 
clinación de  las  caras  laterales  M  M  87* 
5';  de  la  cara  terminal  P  con  la  cara  A,  6 
de  la  ansta  entre  eye  (letra  b) ;  con  la  arista 
aguda  entre  M  M,  106^  6';  de  e  con  e 
120°:  crucero  imperfecto  por  las  caras  M 
M,  por  ambas  diagonales  A  y  Ar,  y  á  veces 
mas  claro  por  la  cara  terminal  P.  D  de  6, 
75  á  8,  25.     P  de  3,  2  á  3,  5. 

Prismas  como  los  de  la  augita,  6  masas  incor- 
poradas en  la  dirección  de  las  caras  del 
prisma,  6  de  la  cara  oblicua  terminal: 
blanca  agrisada  {diopsida);  6  gris  verdosa, 
verde  puerro  y  montaña  y  verdinegra 
f  sahlia):  de  lustre  de  vidrio  que  tira  mas 
6  menos  al  de  cera;  y  en  las  caras  del  cru- 
cero al  de  nácar:  textura  hojosa;  partes 
granudas  6  testáceas:  de  transparente  á 
trasluciente  en  los  bordes.  P  de  3,  1  á  3,  3. 

Prisma  rectangular?  amarilla  que  verdea: 
raya  al  vidrio.  P  8,  10.  Se  funde  con  tra- 
bajo al  soplete  y  da  un  vidrio  claro.     Su 
'  composición  es  semejante  á  la  de  la  augita, 
y  se  halla  en  el  Vesubio. 

Verdinegra  que  tira  á  parda:  cruceros  para- 
lelos á  la  forma  primitiva  de  la  augita,  bas- 
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Píroxena  manganer 
^era. 

Babingtonia. 


BacUandia. 


Hornblenda* 
Jlmphíbok'n 


Arfwedsonia. 


Piedra  radiante. 
Jlctinote, 


Tremolana. 
Orammaiite. 


tante  claros:  en  maaaa:  de  lustre  de  vidria: 
textura  hojosa:  partes  granudas.  Es  atrai* 
da  por  el  imán.  P  3,  15. 

Esta  es  el  mangan-kieseli^ath  de  Langans- 
hittan,  6  marganesa  silicatada  roja,  cuando 
tiene  algo  de  cal. 

Prisma  romboidal  oblicuo  (lam.  13  fig.  79): 
inclinación  de  p  con  d  150°  25';  dep  con 
m  93°  34';  de  A  con  ^  89°  20';  y  de  m  con 
/  112°  30':  crucero  muy  perfecto  por  /?, 
menos  claro  por  i:  las  chispitas  delgadas 
son  verdes  miradas  perpendicularmente  á 

Íy  y  pardas  á  lo  largo:  negra.  D  de  7  á  8. 
^  de  3,  4  á  3,  5.  Según  Hartman  se  pa- 
rece á  algunas  variedades  obscuras  de  au- 
gita. 

Forma  y  ángulos  semejantes  á  los  de  la  Epi- 
dota;  en  efecto  el  ángulo  del  biselamiento 
del  vértice  es  de  109°  20':  ningún  crucero: 
negra:  masduraque  laaugita;  sin  embar- 
go dice  Walchner  que  es  muy  parecida  á 
ella. 

Prisma  rombal  oblicuo  (lam.  13  fig.  80):  in- 
elinacion  de  las  caras  M,  M  124°  30';  de 
la  cara  terminal  P,  6  del  truncamiento  de 
la  arista  entre  g  Jg  con  hy  6  el  truncami- 
ento de  la  arista  lateral  obtusa  104°  58';  de 
g  con  g  148°  39  : .  crucero  perfecto  por  las 
caras  M  del  prisma,  6  imperfecto  por  la 
corta  diagonal;  á  veces  también  por  la  lar- 
ca, y  aun  por  la  primera  cara  terminal:  de 
lustre  de  vidrio,  sobre  todo  en  las  caras 
principales  del  crucero.  D  de  6  á  8;  y  la 
fresca,  lustrosa,  verde,  y  bien  hojosa  7.  P 
de  3,  1  á  3,  2. 

Crucero  perfecto  en  dos  direcciones  que  con- 
curren en  ángulo  de  123°  55*:  negra.  D  8. 
P  de  3,  4  á  3,  5.  Según  Hartmann  es 
hornblenda  abundante  en  hierro. 

Cristales  por  lo  común  largos,  en  agujas  y 
capilares,  rara  vez  bien  formados:  verde, 
comunmente  yerva,  y  puerro:  de  lustre 
de  vidrio:  las  masas  son  fibrosas  6  en  bar- 
ras. P  3. 

Cristales  rara  vez  bien  formados,  y  con  rajas 
transversales;  por  lo  común  en  barras  cris- 
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Picrosmina. 


talinas:  gris  y  blanca:  de  lustre  de  vidrio 
que  tira  al  de  nácar:  de  semitransparente 
á  trasluciente.  P  2,  9. 
Prisma  oblicuo  semejante  al  de  la  (lam.  8  fig. 
34)  sin  las  caras  P;  inclinación  de  d  con 
d  adyacente  6  de  atrás  IW  49';  de  M 
con  M  sobre  v  126°  52';  crucero  claro  por 
to,  menos  claro  por  £?  M  y  v:  lustre  de  ná- 
car en  wi  color  verde  dominante:  muy 
dócil.  D  de  3  á  4.  P  de  2,  58  á  2,  68. 
Aquí  pertenece  el  Asbesto  común  de  Zo- 
blitz  en  Saxonia,  y  muchos  de  otras  partes. 


SILICATOS  BE   CAL|   DE   MAGNESIA  T  DE   HIERBO  T  MARGANESO 

OXIDTJLADOS. 


Lievrina.  Pirámide  rombal  obtusa  (lam.  13  fig.  31): 

üvaite.  inclinación  de  t  con  t  139°  37';  de  e  con  la 

adyacente  de  atrás  117°  38';  de  e  con  M 
128°  38';  de  M  con  M  112°  37':  crucero 
bastante  claro  por  la  corta  diagonal;  menos 
claro  por  las  caras  del  prisma  y  por  la  ter* 
minal:  negra  azulada,  y  raspadura  negra 
que  verdea:  de  lustre  de  cera  que  tira  px>co 
á  semimetálico.  D  de  7  á  8.  P  de  3,  9  á 
4,  2. 

Torrelia  de Renwick.  Roja  de  cochinilla:  en  masas:  mate:  partes 

separadas  granudas:  raspadura  rosada:  ra* 
ya  al  vidrio:  infusible:  hace  efervescencia: 
es  poco  atraída  por  el  imán. 
Pirámide  exágona  aguda  ó  macroaxef]  con 
crucero  perfecto  por  la  base,  é  imperfecto 
por  las  caras  del  prisma:  Haidinger  figura 
tetraedros  divergentes  de  un  centro  común, 
supongo  unidos  por  los  vértices:  negra 
verdosa:  raspadura  verde.  D  de  3,  5  á  3, 
75.  P  de  3,  3  á  3,  4. 
Prisma  exágono  regular:  crucero  perfecto 
por  la  base:  menos  perfecto  por  las  caras 
laterales :  solo  en  cristales :  parda  de  híga- 
do: de  lustre  de  nácar  en  las  caras  termi- 
nales: de  trasluciente  en  los  bordes  á  opaca; 
raspadura  mas  clara:  agria.  D  de  5  á  5,  5. 
Pde3á3,  1. 

Knebelia  de  Dobe-^   Blanca  agrisada,  gris,  roja,  parda  y  verde. 


Cronstedcia. 
Cloromelan. 


Pirosmalita. 


L 


driol      reioer  y  Lenz. 

ente! 

Crisolita. 

^fifr    (Crii&lito.) 

tti. 


BÜJ 

68. 


ta 


ESd. 


b 
m 
r- 


Olivino. 


Dialage. 
Broncite, 


sg 

comunmente  en  manchas:  en  masas:  cen- 
tellante: opaca,  agria,  dura.  P  2,  71. 

Pirámide  rombal  aguda  (lam.  13  fig.  82  letra 
b):  inclinación  de  k  con  k  sobre  T  99^  7^; 
de  n  con  n  ISfíP  2':  crucero  por  T,  menos 
claro  por  la  larga  diagonal  según  Breit- 
haupt,  que  sería  la  qne  truncase  la  arista 
entre  n  y  n:  de  lustre  de  vidrio.  D  de  8, 
5  á  9.  P  de  3,  3  á  3,  5. 

Verde  y  pardo:  en  granos  y  diseminado:  su 
lustre  de  vidrio  se  acerca  mucho  al  de  ce- 
ra: partes  separadas  granudas:  trasluciente. 

Prisma  romboidal  oblicuo  (lam.  22  fíg.  168): 
inclinación  de  P  con  M  108°;  de  d  con  d 
sobre  M  86®:  crucero  perfecto  por  M  6  la 
corta  diagonal,  6  imperfecto  por  P,  d  y  M': 
parda:  lustre  de  nácar  ametalado  en  una 
aircccion  lateral,  6  en  las  caras  anchas  M. 
D  de  5,  5  á  6,  5.  P  de  3,  1  á  3,  3:  según 

'  Mohs  de  3,  8  á  3,  4. 

Pirámide  rombd  obtusa:  crucero  perfecto 
por  la  corta  diagonal,  é  imperfecto  en  otrsm 
direcciones:  no  se  han  visto  cristales  hasta 
ahora:  color  verde  y  pardo:  de  lustre  de 
nácar  semimetálico  6  ametalado.  D  de  3  á 
3,  6:  de  4  á  5  según  A{.  P  de  2,  7  á  2,  8. 
Según  el  Dr.  K9hler  de  Cassel  tiene  las 
mismas  partes  constituyentes  que  la  serpen- 
tina, en  que  está  embutida. 
Pirámide  rombal  obtusa:  inclinación  de  las 
caras  del  prisma  casi  de  93°:  crucero  per- 
fecto por  la  corta  diagonal;'  poco  claro  por 
la  larea  y  por  las  caras  del  prisma:  negra 
con  viso  rojo  pardusco  en  la  cara  del  cru- 
cero mas  perfecto,  y  lustre  de  nácar  ameta- 
lado también  en  ella.  D  de  8  á  8,  5.  P  de 
3,  3á3,  5. 

¡  SIUOATOS  DS  CAL  6  MAGNESIA,  Y   HIXBBO  6  MARGANESO  OXÍDÜ^ 

LAJ>OS^  CON   SILICATO  DS  ALUMINA  SUBROGADA  POR  EL  PERÓXIDO 

DS    HIERRO. 


Piedra  de  viso. 


Hiperstena. 


Epidota. 
1.  Pistacia. 


Prisma  romboidal  oblicuo  (lam.  13  fig.  83): 
inclinación  de  o  con  o  (letra  a)  63°  8';  de 
/  con  la  arista  entre  oy  o90^  33';  de  M 
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2.  Zoisia. 


Vesuviana. 
1.  IdocraM. 


2,  Egerania. 


3.  Ciprina. 
Someirilia. 


Esonita. 
Piedra  de  canela. 


Herschelia. 


con  T  (letra  b)  115<»  24';  de  n  con  n  109^ 
30':  cristales  adherentes  por  una  arista  la- 
teral obtusa:  crucero  perfecto  por  M,  y  de 
lustre  adiamantado,  menos  perfecto  por  T. 
Mohs  dice  que  su  color  verde  amarillea 
mas  que  el  de  la  piedra-  radiante  y  augita, 
y  que  sus  cristales  á  lo  largo  parecen  me- 
nos amarillos,  que  mirados  al  través.  Si 
solo  los  colores  metálicos  valen  algo  ¿á 
qué  es  ser  minucioso  con  los  demás  ?  D  9. 
P3,  4. 

Cristales  como  los  de  la  pistacia,  rara  vez 
bien  formados,  embutidos,  muy  fuerte- 
mente  rayados:  gris:  las  masas  en  parte, 
granudas  y  en  barras:  textura  desigual: 
poco  trasluciente  6  solo  en  los  bordes.  D  8. 
P3,2. 

Pirámide  cuadrada  obtusa  de  Breithaupt  (lam. 
13  ñg.  84):  inclinación  de  a  con  á  129^ 
29';  de  a  con  d  127®  7':  crucero  imper- 
fecto por  las  caras.  M,  P  y  d:  d  es  el  pri- 
mer prisma  y  M  el  segundo:  de  lustre  de 
cera  que  tira  poco  al  de  vidrio.     D  de  8, 

5  á  9.   P  de  3,  2  á  3,  4. 

Parda  rojiza:  partes  en  barras  rectas  delgadas, 
y  muy  delgadas,  divergentes  en  ramilletes 

6  entretegidas:  poco  trasluciente  en  los 
bordes.  D  8, 5.  P  3,  29. 

Vesuviana  de  Noruega  teñida  de  azul  por 
oxido  de  cobre. 

Prisma  cuadrado  (lam.  11  fig.  61  sin  las  cari- 

"  tasa):  inclinación  de  ccon  d  l:i?  55';  de 
d  con  e  161^  34':  crucero  claro  por  P,  6  la 
base:  de  un  amarillo  bajo.  D  menos  de  8: 
parece  ser  Vesuviana,  y  se  encuentra  en  el 
Vesuvio. 

Prisma  rombal  recto:  inclinación  de  sus  ca- 
ras 102°  40':  crucero  imperfecto  por  las 
caras  del  prisma:  de  roja  á  parda  rojiza: 
de  lustre  de  vidrio  confuso:  textura  con- 
coidea, 6  desigual.  D  de  9  á  9, 5.  P  de  3,  5 
á  3,  7. 

Prismas  cortos  exágonos  blancos,  con  las  ca- 
ras laterales  rayadas  horizontalmente:  cru- 
cero fácil  de  conseguir  paralelo  á  la  base. 
D  5,  5.  P  2,  11. 
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OftAKATES  BE   OXIDX7L08  DE  HIBBRO  T  MAR0AKE80. 


Almandina. 


Dodecaedro  rombal:  crucero  dodecaedro  inr* 
perfecto:  de  roja  obscura  á  parda  rojiza: 
de  lustre  de  vidrio:  poco  magnética.  D  de 
9  á  10.  P  de  4  á  4,  3. 


GRANATES  DE   CBOMO. 


Piropo. 


Trapezoedro;  mas  comunmente  en  granos 
redondos:  rojo  subido  ú  obscuro,  sin  mez- 
cla de  azul:  de  lustre  de  vidrio:  textura 
concoidea,  sin  crucero:  muchas  veces  de 
partes  testáceas.  D  de  9,  5^  á  10.  F  de  3, 
7  á  3,  8. 


«BANATES  nS  CAjSt. 


6olofo|üta. 


Aploma. 


Rotofia* 


Dodecaedra  rombal:  parda  cetrina  y  rojiza: 
por  lo  común  en  granos  embutidos  en  espa- 
to calizo,  y  en  masas  de  partes  granudas: 
los  cristales  y  los  granos  tienen  un  aspecto 
como  si  hubieran  empezado  á  fundirse  en 
la  superficie:  su  lustre  de  vidrio  tira  mu- 
cho á  cera:  textura  desigual:  trasluciente 
en  los  bordes.  D  8,  5.  P  4. 

Dodecaedra  rombal  (lam.  14  fig.  85):  los 
rombos  están  rayados  en  la  corta  diagonal: 
parda  obscura. 

Dodecaedra-  rombal:  amarilla,  parda  y  roja 
obscura:  de  lustre  de  vidrio  por  fuera,  el 

Íual  tirajpor  dentro  fuertemente  al  de  cera!. 
)9j  5.  P  de  3,  8  á  3,  9. 


OBAKATES  MEZCLADOS. 


Melanita 


Pireneite. 


Dodecaedra  rombal  con  las  aristas  truncadas: 
solo  en  cristales:  negra  de  terciopelo:  poco 
lustre  de  vidrio:  textura  concoidea  plana: 
opaca.  D  9,  5.  P  de  3,  6  á  3,  7. 

Pequeños  dodecaedros  rombales  perfectos  y 
embutidos  en  caliza,  en  la  que  forma  tam- 
bién masas  en  lajas  angostas:  negra  agri- 
sada: de  poco  lustre  de  vidrio:  textura  des- 

F 
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Gro^laria. 


Alocroita. 


neso. 


Gelenia. 


igual:  opaca.  P  2,  5.  Se  cría  junto  £ 
Bareges  en  los  Pirineos. 

Trapezoedra,  y  dodecaedra  rombal:  hasta 
ahora  solo  en  cristales  embutidos:  verde 
espárrago  y  manzana,  que  tira  á  gris  y  ¿ 
blanco:  de  lustre  de  vidrio  que  se  inclina 
al  de  cera:  textura  conc6idea  que  pas&á 
desigual:  trasluciente.  D  9,  5.  P  3,  64. 

Gris  verdosa,  6  amarillenta,  que  tira  á  parda 
6  á  verde:  solo  en  masas:  de  poco  lustre  de 
cera:  textura  desigual  que  pasa  á  concoidea 
plana:  poco  trasluciente  en  los  bordes.  D 
8,  5.  P  de  3,  6  á  3,  7. 
Granate  de  marga-    Trapezoedro,  en  cristales  pequeños  y  muy 

pequeños;  de  superñcie  finamente  rayada: 
rojo  de  jacinto  que  tira  á  pardo  rojizo  y 
cetrino,  y  por  la  descom()osicion  adquiere 
manchas  verdes:  fuerte  lustre  de  vidrio: 
textura  concoidea  pequeña:  trasluciente  en 
los  bordes.  D  8,  5.  P  de  3,  6  á  3,  7. 

Prisma  cuadrado  con  crucero  por  la  base  P, 
é  imperfecto  por  las  caras  M:  verde:  de 
lustre  de  cera:  casi  opaca:  raspadura  blan- 
ca. D  de  6,  25  á  7.  P  de  2,  9  á  3,  1. 

Prismas  cuadrados  con  las  aristas  laterales 
truncadas  (ñg.  168  lam.  22):  inclinación 
de  d  con  M  135^:  amarilla  que  tira  á  roja 
y  verde:  da  chispas  con  el  eslabón:  opaca. 
Se  parece  mucho  á  la  Gelenia  según  Fuchs. 

Prisma  rombal  recto:  inclinación  de  las  caras 
de  casi  106°  según  Breithaupt  y  de  124*^ 
30'  según  Mohs:  los  cristales  son  prismas 
exágonos  biselados  en  losestremos:  crucero 
perlecto  por  la  larga  diagonal,  menos  per* 
fecto  por  la  corta:  de  lustre  de  vidrio  que 
se  enclina  á  semimetálico:  carece  de  viso. 
D  de  6  á  7.  P  de  3  á  3,  3. 

Prisma  rombal  recto  (lam.  14  fig.  86):  incli- 
nación de  P  con  M  115°;  de  P  con  r  116^; 
de  M  con  r  129°;  crucero  imperfecto  por  las 
caras,  y  la  menor  diagonal  de  labase :  los  cris- 
tales son  prismas  expones  irregulares,  bise- 
lados en  los  estremos:  negra  verdosa,  y  par- 
dusca: raspadura  gris  verdosa,  y  pardusca: 
de  lustre  de  cera  que  tira  al  de  vidrio:  tex- 


Melilita. 


Antofilita. 

Jl.  estriada  de  fV. 


Cerina. 
Mlanite, 
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Bicroíta. 


Nefrita. 


Piedra  de  jabón. 


Sordawalia. 


Carfolíta. 


tura  desigual  y  concoidea  imperfecta.  D  de 
7,  5á8,  5.  Pde3,  6á4,  2. 

Pirámide  rombal  aguda  (lam.  1 3  fíg.  77) :  la 
inclinación  de  M  con  M  de  12QP  caai:  cru- 
cero confuso  por  la  base,  imperfecto  por  el 

'  prisma:  azul  en  la  dirección  del  eje:  gris 
amarillenta  perpendicularmente  á  el.  D  de 
9  á  9,  5.  P  de  2,  5  á  2,  7.  Eléctrica  por 
frotamiento,  á  veces  con  polos. 

Verde  puerro:  mate  j  centellante:  textura 
astillosa:  raspadura  blanca;  muy  resistente. 
D  7,  5.  P  de  2,  9  á  3. 

Blanca,  ó  gris  con  maqchas  verdes  y  rojas: 
en  masas:  trasluciente  en  los  bordes:  muy 
blanda  y  untuosa. 

Parda,  6  nespra  que  verdea:  en  masas  y  arri- 
ñonada:  de  lustre  de  vidrio  6  metálico  im- 
perfecto: textura  concoidea:  raspadurapar- 
da  de  hígado:  opaca.  D  de  5  á  5,  5.  P  de 
2,  5  á  2,  6. 

Amarilla  pajiza:  raspadura  blanca!  de  lustre 
de  nácar  al  de  vidrio:  en  barras  tan  delga- 
das que  pasan  á  fibras:  opaca.  D  entre  5, 
5  y  7.  P  2,  9. 


8ILICIO-AI«UMIHAT08. 


Zafírin, 


Chamoisonia. 


Azul  de  prusia,  que  tira  á  verde  agrisado  y 
á  verdinegro;  de  lustre  de  vidrio:  textura 
desigual  y  concoidea  pequeña:  crucero  por 
las  caras  de  un  prisma  rombal  recto  ?  tras- 
luciente: raspadura  blanca.  D  9, 5.  P  3,  42. 

Gris  verdosa  ooscura:  en  masas:  textura  de- 
sigual y  terrosa:  raspadura  mas  clara:  bas# 
tante  dura:  magnética.  P  de  3  á  3,  4. 


SILICATOS  BE   OXIDO   PB    HIEBRO  T  DE   ALUMINA. 


Estaurolita, 


Pirámide  rombal  obtusa  (lam.  14  flg.  87): 
inclinación  de  M  con  M  129^31':  comun- 
mente en  gemelos:  crucero  perfecto  por  o 
y  según  Breithaupt  imperfecto  por  la  base, 
y  por  las  caras  del  prisma:  roja  pardusca, 
.parda,  y  negra:  lustre  entre  vidrio  y  cerat 
Pde9á9;¿.  Pde3f  4á3,  7. 
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fíontronite  de  Ber-  De  amarillo  pajíeo  que  tira  á  blanco  amari- 
thier.  liento  y  verdoso:  en  ríñones  partidos  en 

otros  mas  pequeños  irregulares,  cubiertos 
de  oxido  de  marganeso:  partida  por  medio 
y  pulida  ae  parece  á  la  variolita:  textura 
desigual:  opaca :  al  rasparse  con  la  uña  toma 
lustre  de  cera,  y  también  con  el  con- 
tacto: suave  y  untuosa  al  tacto:  se  apeloto* 
na  cuando  se  quiere  triturar. 


Esmeralda. 


Eudasia. 


Crisoberilo. 
Cimo/ania, 


Forsteria. 


Helvina. 


SILICATOS  DE  OLVCIKA  T  ALUMINA. 

Pirámide  exágona  aguda,  6  macroaxe  (lam. 
14  ñg.  88):  inclinación  de  c  con  M  119^ 
53':  crucero  bastante  claro  por  P,  menos 
claro  por  M.  D  de  9,  5  á  10.  P  de  2,  6  á 

2,  7. 

Prisma  rombal  oblicuo  (lam.  14  fig.  89);  in- 
clinación de  /  con  /  133^  26';  de  las  aris- 
tas A;  y  f  130**  8':  crucei-o  muy  perfecto 
por  T,  y  también  claro  por  P,  6  el  trunca- 
miento de  la  arista  k.  D  de  9,  5  á  10.  P 
de  S,  9  á  3.  2. 

Pirámide  rombal  obtusa  (lam.  14  fig.  90): 
inclinación  de  s  con  s  sobre  /  70^  41';  de 
8  con  3  sobre  M  109°  19';  de  i  con  la  ad- 
yacente de  atrás  119^46':  crucero  por  T, 
menos  claro  por  M.  D  de  9,  5  á  10.  Pde 

3,  7  á  3,  8. 

Prisma  rombal  recto  (lam.  14  fig.  91)  de 
128°  54':  inclinación  de  M  con  M  128^ 
64';  de  y  con  y'  sobre  M  107°  48';  de  y 
con  y  adyacente  139°  14':  crucero  perfec- 
to por  la  base  6:  blanca,  de  lustre  de  vidrio 
y  trasluciente.  D  casi  9.  Se  acerca  mucho 
á  la  cimofania  b  crisoberilo,  y  se  cría  en  el 
Vesubio. 

Tetraedra  (lam.  5  fig.  14  letra  b):  crucero  por 
P  imperfecto:  amarilla.  D  de  7,  25  á  8, 
25.  P  de  3,  1  á  3,  3. 


SILICATOS  nS   ITBIA  CON  SILICATOS  D£   HIERao,    C£RIO,   &C. 


Gadolinio. 


Prisma  rombal  oblicuo  (lam.  23  fi^.  172): 
inclinación  de  M  con  M  109}  casi  según 
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(hútau 


Pirortita. 


MohSy  por  k  confusión  de  los  cristales; 
115°  según  Phillips  con  el  goniómetro 
común,  y  de  la  P  con  A  98°  según  el  último, 
y  125°  según  Hartmann;  ¡buena  discre- 
pancia !  negra  verdosa:  raspadura  gris  ver- 
dosa. D  de  8,  5  á  9.  P  de  4,  3  á  4,  3.  El 
cristal  citado  es  de  Kararfwet 

Negra:  de  lustre  de  vidrio^:  textura  concoi- 
dea: sin  cruceros  ni  cristales:  barritas 
largas,  rectas,  paralelas,  6  poco  divergentes: 
opaca:  raspadura  gris  pardusca.  D  de  8,  5 
á  9.  P  de  3  á  3, 1. 

¿Prisma  rombal  recto?  Cristales  embutidos 
largos  y  delgados:  crucero  desconocido: 
negra  de  pez  como  la  raspadura  que  tira 
mas  á  parda:  textura  concoidea,  6 desigual: 
en  estrias  largas  que  se  inclinan  á  prismas. 
D  «,  5.   P  2,  19. 


SII.ICATO  BS   AI.UMINA  Y  DS  JEROONIA. 

Chovelia.  Prismas  rombales  oblicuos  medianos  muy 

Cuarzo  hoioso  de        parecidos  a  los  de  la  adularía;  pero  sus  án- 
Sonneschmidt,  gulos  son  diversos^  según  Bustamante,  con 

adularía  de  otros,  cuya  muerte  se  ha  extraviado  el  apunte. 
cuarzo  romboidal  No  es  fácil  medirlos  por  ser  las  caras  lisas  y  ^ 
mió.  curvas,  6  estar  encostradas  de  romboedros 

casi  imperceptibles.  Se  puede  dar  por  ca- 
rácter el  estar  atravesados  como  la  estauro- 
lita  formandt)  sus  aristas  agudas  las  aspas. 
D.  maá  que  la  adularia.  P  2,  53.  A  mi  me 
parece  haber  sacado  siliza,  alumina  y  jergo- 
nia:  seria  el  primer  ejemplo  de  adularia  en 
vetas  de  plata  de  transición. 


Budialita. 


SILICATO  I>£  JEROONIA  CON  OTROS. 

Romboedro  agudo  truncado  en  los  vértices, 
y  en  todas  las  aristas:  inclinación  de  P 
con  P  73*'  «4'  (lam.  14  fig.  92):  de  P  con 
P'  sobre  u  106^  36':  del  romboedro  mas 
obtuso  z  126°  13':  crucero  por  la  base  o: 
de  roja  hasta  casi  blanca:  raspadura  blanca. 
D  de  6  á  6,  5.  P  de  2,  8  á  )^,  9. 
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Rutila. 


Anatasia. 


Brookia. 


OXIDO   DE   TITANIO,    ACIDO   TITÁNICO. 

Pirámide  cuadrada  obtusa  (lam.  14  ftg.  93): 
inclinación  de  a  con  a  117°  2':  crucero 
perfecto  por  las  caras  del  primer  prisma  M, 
é  imperfecto  por  las  del  segundo  </,  d\  fre- 
cuentemente en  gemelos  letra  (i)  formando 
M  con  M',  6  M  con  M'  ángulos  de  134** 
52' según  Phillips.  D  de  8  á  9.  P  de  4  á 
4,  3. 

Pirámide  cuadrada  aguda  (lam.  14  fíg.  94): 
inclinación  de  P  con  P  97°  56';  de  P  con 
P'  136°  22':  crucero  por  P  y  perpendicu- 
larmente  al  eje:  de  lustre  de  diamante.  D 
de  7,  25  á  S,  5.   P  de  3j  8  á  3,  9. 

Prisma  rombal  recto  semejante  al  de  la 
lam.  M  fíg.  62;  solo  que  las  caritas  d  cre^ 
cen  tanto  que  se  suprimen  las  T:  inclina- 
ción de  a  con  á  101°  37';  de  a  con  a  135° 
46';  de^conc/  sobre  M  140:  parda  de 
pelo:  raspadura  blanca  amarillenta.  D  de 
7á8. 


TITANIATOS  DE   PROTOXIDO    DE    HIERRO. 


i.  Hierro  ax6tomo 

de  Mohs. 
Titaneiseuy  hierro 

titánico. 


Ylmenia. 
2.  Yscrina. 


3.  Arena  magnética. 
Hierro  titánico. 


Menacan. 


Romboedro  con  las  aristas  terminales  de 
85°  59',  es  decir  un  minuto  mas  que  el 
hierro  espejado:  crucero  perfecto  por  la 
base,  6 ^truncamiento  del  vértice:  raspadu- 
ra negra:  obedece  poco  al  imán.  D  de  6  á 
6,  5.   P  de  4,  4  á  4,  8. 

Según  G.  Rose  es  hierro  titánico. 

Octaedracon  crucero  desconocido:  los  crista- 
les son  octaedros  á  veces  con  las  aristas 
ti*uncadas:  negra  de  hierro,  que  pardea: 
de  mucho  lustre  metálico:  textura  concoi- 
dea perfecta:  raspadura  negra:  fuerte- 
mente magnética.  D  de  8  á  8,  5.  P  de  4, 
7  á  4,  8.  • 

Negra  de  hierro:  en  forma  de  arena,  de  su- 
perficie áspera  y  poco  centellante:  textura 
concoidea  pequeña:  D  de  8  á  S,  5.  P  de 
4,  7  á  4,  8  según  Breithaupt 

Pirámide  cuadrada  obtusa:  con  crucero  por 
las  caras  del  prisma,  y  por  las  diagonales: 


■i 


Hierro  in«nac.  * 


Craitonia. 


Pirochlor. 


Pelimignita. 


4y 


por  los  cruceros  se  ha  sacado  la  forma  pri- 
mitiva de  los  cristales  que  no  existen:  ne- 
gra de  hierro  que  á  veces  pardea:  lustre 
metálico:  textura  concoidea  y  desigual: 
raspadura  negra:  es  poco  atraido  por  el 
imán.  D  de  7  á  8.  P  de  4,  5  á  4,  7. 

Gntre  negro  de  hierro  y  gris  de  acero,  que 
tira  á  pardo  rojizo  obscuro:  de  lustre  se- 
mimetálico: textura  igual  6  desigual  de 
.  grano  fino.  El  de  Malonhz  en  Beemia 
deja  percibir  doble  crucero  rectángulo: 
partes  granudas  esquinadas  negras  y  lustro- 
sas: raspadura  del  mismo  color  y  algo  mas 
lustrosa:  poco  mas  duro  que  el  feldespato: 
poco  resistente.  P  4,  75.  según  Breithaupt 

Romboedro  agudo  (lam.  22  fíg.  165):  Pcon 
P  61°  20';  y  P  6  P  con  a  97°  12'  según 
Phillips:  crucero  por  la  base  é  indicios  de 
él  por  las  caras  P:  negra  de  hierro  que  tira 
muy  poco  á  parda:  raspadura  entre  negra 
Y  gris,  que  tira  á  rojo:  poco  atraída  por  el 
iman.  D  8,  25.  P  5,t 

Octaedro  regular:  pardo  rojizo  obscuro:  de 
lustre  de  vidrio  y  cera:  textura  concoidea: 
opaco  6  trasluciente  en  los  bordes:  raspa- 
dura de  un  pardo  claro. 

Octaedro  rombal  (lam.  14  fíg.  95):  ángulos 
de  las  caras  a  a  de  la  pirámide  superior  de 
136°  28',  y  116°  22';  y  28°  16'  de  una  su- 
perior con  otra  inferior  ó  por  aproximación: 
crucero  por  las  csóras  M  /  del  prisma  pri- 
mitivo: negra:  lustre  metálico  imperfecto: 
textura  concoidea:  raspadura  parda.  D  8, 
5.  P  dé  4,  75  á  4,  85. 


SILICIO-TITANIATO. 

Csfena.  Prisma  rombal  oblicuo  (lam.  22  fig.  162):  en 

la  letra  a  la  inclinación  de  n  con  n  136°  8'; 
de  4'  con  la  adyacente  ¡/  de  atrás  60''  24': 
según  crecen  las  caras  n  n  6  las  /  /  resulta  la 

*  Bl  hierro  menac,  y  el  menacan  son  los  que  junta  Breithaupt  con  el  nom> 
bre  SehwarxHtanerx  t  6  titanio  iK>g^o;  y  á  ta  verda<l  no  convienen  en  la  falta 
de  magnetismo,  porque  el  menacan  es  atraido. 

f  LeTy  quiere  se  derire  au  romboedro  del  del  hierro  espejado* 


^ 


48 


fig.  letra  a  6  la  letra  A,  en  la  cual  la  inclina- 
ción de  /  con  /  138^  48'*:  gran  propensión 
á  formar  ^mélos  con  ángulo  de  122^  8': 
crucero  difícil  de  conseguir  por  las  caras 
P  y  r.  D  de  7,  6  é  8.  P  de  3,  3  á  3,  5. 


Itrotántal». 
1.  Negro. 


2.  Pardo. 


3.  Amarillo. 


Fergusonia  de 
dinger. 


TANTALATOfl. 

Prisma  rombal  recto,  con  crucero  imperfecto 
por  las  caras  de  la  forma  primitiva:  negro: 
de  lustre  metálico  imperfecto:  raspadura 
gris.  D  7.  P  de  5,  3  á  5,  5. 
Ningún  indicio  de  cristalización:  negro  par- 
dusco: de  lustre  de  cera  por  fuera,  y  de  vi- 
drio por  dentro:  raspadura  blanca.  D  casi 
de  5,  5  á  6. 
Ningún  indicio  de  cristalización:  pardo  ce- 
trino: por  fuera  de  lustre  <ie  cera,  y  por 
dentro  de  vidrio:  raspadura  blanca.  D  de 
5,  5  á  6.  P  dé  5,  8  á  5,  9. 
Hai-  Pirámide  cuadrada  (lam.  21  fig.  157):  incli- 
nación de  *  con  s  100°  28';  de  *  con  «' 
129°  31';  de  z  con  z  sobre  r  159°  2*:  ne- 
m.  pardusca:  raspadura  de  un  pardo  bajo. 
D  de  7  á  8.  P  de  5,  8  á  5,  9. 


Columbiana. 
1.  de  Baviera: 


2.  de  Brodbo. 

3.  de  Kimito. 

4.  de  Finbo. 


TANTALITOS. 

Prisma  rombal  recto  (lam.  15  fíg.  96):  incli- 
nación de  sus  caras  d  con  d  133°  10';  de 
las  caras  del  biselamiento  a  con  a  56° 
41':  crucero  prismatoidalj  6  sea  por  los 
truncamientos  de  las  aristas  del  primer 
prisma,  mas  perfecto  por  M  que  por  T,  é 
imperfecto  por  la  cara  terminal  P:  negra 
agrisada  y  pardusca:  de  lustre  metálico  im- 
perfectos textura  concoidea  ó  desigual:  ras- 
padura negra  pardusca.  D  8.  P  6. 

De  poco  lustre  metálico:  da  un  polvo  pardo 
cetrino:  la  raya  el  cuarzo,  y  su  P  6,  29. 

Se  parece  á  la  de  Brodbo  y  su  P  7,  23.     , 

Se  parece  á  las  anteriores,  y  da  también  pol- 
vo pardo  cetrino.  Estos  caracteres  son 
de  Walchner. 


*  Aquí  tenemos  un  mismo  fósil  formando  dos  prismas  de  diversos  ángulos. 


4» 


5.  Otro  de  Kimito,  que  Sin  cruceros  ni  forma  regular:  negra:  en 
da  el  polvo  de  co-  masas  y  diseminada,  y  llena  de  rajas,  con 
lor  de  canela.  las  caras  tomadas  de  los  colores  del  arco 

iris:  de  lustre  metálico:  textura  desigual: 
raspadura  parda  rojiza.    D  7?    P  de  7,  65 
á  7,  93. 
Oxido  de  antimonio.   De  amarillo  á  casi  gris  amarillento:  de  cen* 

tellante  &  mate:  textura  desigual  y  terrosa: 
raspadura  de  ma  amarillenta  á  blanca.  D 
de  5,  5  6,6  del  s61ido,  pero  el  desmorona- 
dizo  muy  blando.  P  de  3,  7  á  3,  8. 
Pirámide  rombal  obtusa:  crucero  por  la  cor- 
ta diagonal:  raspadura  roja  de  cereza.  D 
de  1  á  ly  5.  P  3,  7:  de  4,  5  á  4,  6  según 
Haidinger. 
Amarillo:  en  masas  y  en  revestimiento: 
mate:  textura  terrosa:  blando.  Se  hall6  en 
1823  en  Huntington  en  la  América  del 
norte  con  vólfran  y  tungstena  en  una  veta 
de  cuarzo. 


Antimonio  rojo. 
Oxisulfurado. 


Acido  túngstico  6 
rolfránico. 


TUNGSTATOS. 


Tungstena. 


Pirámide  cuadrada  aguda  (lam.  15  fíg.  97): 
inclinación  de  g  con  g  107^  27';  en  la  base 
113^  35';  de  P  con  P  100°  8';  en  la  base 
130®  20':  crucero  por  la  base  según  Breit- 
haupt,  é  indicios  solamente  según  Haidin- 
ger, y  por  las  caras  de  la  pirámide  primi- 
tiva gy  y  también  por  las  de  la  otra  mas 
aguda  P.  En  la  figura  d  es  la  inclinación 
de  c  con  c  157*  38';  y  en  la  base  31*^,58'; 
y  por  cierto  bien  diversa  de  la  de  las  otras 
pirámides.  D  de  5  á  6,  75.  P  de  5,  9  á 
6,  1. 
Prisma  rombal  oblicuo  flam.  15  fig.  98): 
inclinación  de  r  con  r  sonre  M  101®  5';  de 
t  con  /  adyacente  125®  20';  crucero  per- 
fecto por  la  corta  diagonal,  6  el  truncamien- 
to de  la  arista  enti*e  uy  xr.  raspadura  par- 
da .rojiza  obscura.  D  de  5,  75  á  6,  5.  P  de 
7á  7,  6. 
Tungstato  de  Plomo.  Octaedro  cuadrado:  b  con  b  adyacente  99® 

43',  y  b  con  b'  de  abajo  131®  30'  (lam.  15 
fíg.  99):  crucero  por  las  caras  primitivas  b 
h  y  perpendicularmente  al  eje:  solo  en 
G 


Vólfran. 
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cristales:  amarillo  de  cera^  que  tira  á  gris, 
verde  y  pardo:  de  lustre  de  cera:  textunn 
desigual:  trasluciente:  raspadura  blanca. 
D  de  4  á  4,  5.  P  de  8  á  8,  1. 


Plomo  amarillo. 
Molibdatado. 


MOLIBDATOS. 

4 

Pirámide  cuadrada  aguda  (lam.  15  fig.  100): 
inclinación  de  P  con  P  99°  40';  de  P  con 
P'  131°  35*:  crucero  perfecto  por  las  caras 
de  esta  pirámide,  y  menos  perfecto  por  las 
de  la  mas  obtusa  c,  y  la  base  a:  de  lustre  de 
diamante  que  tira  poco  al  de  cera.  D  de  3, 
5  á  4.  P  de  6,   j6  á  6,  8. 


CROMO. 


Gromo  oxidado. 


Hierro  cromado. 


Plomo  rojo. 
Cromatado. 


Plomo  pardo. 
SucTomatado  de  Zi 

raapan  mió:  vana 

diato  ahora. 
Voquelinia. 


Verde  hierba,  y  manzana,  á  veces  con  pun- 
tos amarillos:  diseminado,  en  revestimien- 
to, y  en  los  huecos  de  serpentina:  de  cen- 
tellante á  mate:  textura  terrosa:  trasluciente 
ú  opaco:  ras]>adura  mas  clara:  blando  j 
desmoronadizo.  ' 

Octaedro,  con  ci^ucero  imperfecto  también 
octaedro:  nesro  de  hierro:  de  lustre  me- 
tálico imperfecto:  textura  desigual  6  con- 
coidea im^cx^ta:  raspadura  parda  que 
tira  á  gris.  í^de  6  á  7.  P  de  4,  4  á  4,  5. 

Prisma  rombal  oblicuo  (lam.  15  fíe.  101): 
inclinación  de  M  con  M  93°  40*;  de  /  con 
/  119°;  de  A?  con  la  arista  obtusa  entre  M 
y  M  .140°  18';  crucero  por  M  y  por  ambas- 
diagonales:  rojo  subido:  raspadura  naranja- 
da.  D  3.  Pde5,  8á€,  1. 

Pardo  y  gris:  prismas  exágonos  panzudos, 

-  de  lustre  entre  nácar  y  diamante.    D  5,  5, 

-  raya  al  plomo  verde.  P  7,  3^  mas  pesado 
que  el  verde. 

Cristales  muy  pequeños  (lam.  23  fig.  173): 
gemelos  formados  por  prismas  rombales 
oblicuos;  la  cara  terminal  plana,  y  las  de- 
mas  algo  curvas:  P  con  P'  adyacente  134* 
30',  P  con  h  149°.'  verdinegra  y  verde 
aceitima:  de  lustre  de  diamante  que  tira  al 
de  cera:  textura  concoidea  imperfecta  j 


í 


Acido  bórico  hidra- 
tado. 
ScuioHn* 
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desigual:  de  poco  trasluciente  á  opaca:  ras- 
padura verdegai.  D  de  3,  5  á  4^  5.  P  de 
6,8á7,  2. 

ACIDO   BÓRICO. 

Tablas  exásonas:  crucero  perfecto  por  la 
base?  de  lustre  de  nácar:  untuoso:  sabor 
acidulo^  luego  fresco  amargo,  y  al  fin  dulce. 
P  de  1, 4  á  1,  5. 


AtSncax. 


Boracina. 


BORATOS. 

Prisma  rombal  oblicuo  (lam.  15  fig.  102): 
inclinación  de  r  con  r  sobre  M  88°  9';  de 
M  con  T  90°;  de  M  con  P  106°  6';  de  o 
con  o  120°  23':  sabor  dulce  alcalino  flojo. 
Dde2á3.  Pdel,  7ál,8. 

Exaedra  (lam.  16  fig.  103):  inclinación  de 
P  con  g  125°  16';  de  d  con  g  144°  44': 
indicios  de  crucero  por  gy  ú  octaedro:  su 
estructura  en  barritas  divergentes  del  cen- 
tro: de  aquí  la  doble  refracción  á  pesar  de 
ser  cúbica?  eléctrica  con  polos.  D  de  9  á 
9,  5.  P  de  2,  6  á  2,  9. 


BORO-SILICATOS. 


JDatolita.  Pirámide  rombal  obtusa  ílam.  16  fig.  104): 

inclinación  deg'con^soore  J 116°  9';  de  é 
con  s  91°  41';  de/  con  /  adyacente  102° 
30';  de  o  con  o  sobre  b  115°  45':  crucero 
y  muy  imperfecto,  y  lo  mismo  s:  de  lustre 
de  cera  en  la  textura.  D  de  6  á  6,  5.  P  de 
2,  9  á  3. 
Blanca  agrisada  y  amarillenta:  en*racimos, 
arriñonada  y  en  bolas:  mate  ó  p^co  cente- 
•  liante:  partes  en  barras  muy  delgadas:  tras- 

luciente en  los  bordes.  P  2,  8. 

^^^ Romboedra  (lam.  16  fig.  105):  inclinación 

de  basede  litina.       de  P  con  P   133°  26':  crucero  imperfecto 
Jípirita  y  Rubellite.   por  P,  y  5  *  (letra  c)  que  son  las  caras  del 

2°  prisma  que  está  completo:  del  primero 
i  no  hay  mas  que  tres  que  es  la  mitad: 


Botriolita. 


Turmalina. 


B% 


roja  de  alvérchigo,  rosada,  y  carmesi,  que 
pasa  á  violada  y  azul  de  añil;  también  ver- 
de obscura:  de  semitransparente  á  traslu- 
cientc:  los  cristales  rojos  suelen  parecer 
azules  en  la  dirección  del  eje,  y  tener  uo 
estremo  rojo  y  el  otro  verde,  y  siempre 
son  largos,  y  muchas  veces  encorvados. 
Los  dos  estremos  de  los  cristales  diversa- 
mente configurados:  eléctrica  por  calor  con 
polos,  siendo  el  positivo  el  del  mayor  nú- 
mero de  caras.  V  de  8,  75  á  9,  25.  P  de 
3  á  3,  2. 

Negro  puro:  en  masas  y  en  los  cristales  de 
la  turmalina:  siempre  opaco:  partes  sepa- 
radas en  barras.    D  8,  75. 

Romboedro  muy  obtuso  (lam.  16  fig.  106): 
inclinación  de  P  con  M  135°  10';  de  P  coa 
T  134°  40';  de  M  con  T  115°  17*:  cruce- 
ro poco  claro  en  la  dirección  de  la  cara  a:, 
y  del  truncamiento  de  la  arista  í,  que  for- 
man entre  si  un  ángulo  de  casi  101  i:  de 
lustre  de  vidrio  puro.  D  de  8,  75  á  9,  25. 
P  de  3  á  3,  2. 
Gas  ácido  carb6nico.   Gaseoso,  transparente,  que  apaga  las  luces 

y  sofoca  los  animales:  sabor  ligeramente 
acidulo  y  punzante.  P  1,  52. 


Chorlo  negro, 
de  base  de  potasa. 

Axiaita. 


Sosa  carbonatada. 

1.  Semiprismática 
de  M. 

Natrón  y  Tequez- 
quite, 


2.  Prismática  M. 


Trona. 


CARBONATOS. 

Prisma  rombal  oblicuo  de  76°  28  (lam.  16 
fig.  107  letra  á)\  inclinación  de  /  con  / 
79°  41';  de/  con  /76°  28':  y  de  la  arista 
z  con  la  arista  x  del  prisma  121°  8':  cruce- 
ro por  la  arista  del  bisel  r,  v  menos  claro 
por  las  caras  del  prisma  y  la  larga  diago- 
nal  P,  6  el  truncamiento  de  la  arista  obtu- 
sa. Sabor  alcalino  salado  punzante.  D 
de  1  á  1,  5.  P  de  1,  4  á^l,  5.  Esta  es  la 
común. 

Prisma  rombal  recto  (lam,  16  fig.  108):  in- 
clinación de  o  con  o  83°  50';  de  d  con  d 
adyacente  107°  50':  crucero  muy  confuso 
por/?.  D  1,  5.     P  de  1,  5  á  1,  6. 

Prisma  rombal  oblicuo  (lam.  16  fig.  109): 
inclinación  de  M  con  P  103°  50';  y  el  án- 
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Gay-Lusacia. 
Gag'Liusit. 


Viteñnga» 


Baritocalcina. 


Estronciana. 


Bariestronciana. 
Stromnite. 
Espato  calizo. 


Aragonia. 

(Piedra  de  Aragón). 


Magncaite  de  Br. 
1.  Uompacto. 


guio  del  biselamiento  terminal  n  n  pucst» 
sobre  las  caras  opuestas  132°  30':  blanca: 
sabor  alcalino.     D  de  3  á  4.  ?    P  2,  15. 

Prisma  rombal  oblicuo  de  IQP  30',  y  la  in- 
clinación de  la  cara  terminal  96°  30':  tiene 
las  aristas  agudas  truncadas,  y  está 
apuntado  agudamente  con  cuatro  caras 
sobre  las  aristas:  crucero  por  las  caras  del 
prisma.  Blanca  y  transparente,  6  gris  y 
opaca:  de  lustre  de  vidrio  adiamantado: 
textura  concoidea:  muy  agria.  D  3.  P  de 
1,  92  á  1,  9^. 

Prisma  rombal  recto  (lam.  23  fig.  170):  M 
con  M  letra  a  118°  30':  los  tres  bisela- 
mientos  rf",  d\  d  sobre  M  145°  30',  126° 
16',  y  110'  30':  crucero  por  las  caras  del 
prisma  y  por  su  menor  diagonal:  el  ángulo 
entrante  de  M'  con  M"  del  cristal  gemelo 
grande  175°  30'  según  Phillips.  D  de  4, 
^5k5.   P  de  4  á  4,  2. 

Prisma  rombal  oblicuo  de95°  15' (lam.  17fig. 
111):  inclinación  de  b  con  b  95°  15';  de 
M  con  M  sobre  h  106°  54';  de  h  con  la 
arista  entre  b  y  i  119°:  de  P  con  la  mis- 
ma 135°:  crucero  perfecto  por  M  y  P.  D 
5.     P  de  3,  6  á  3,  7. 

Pirámide  rombal  obtusa  (lam.  17  fíg.  112): 
crucero  por  las  caras  de  un  prisma  rombal 
M  M  de  117°  19';  menos  claro  por  su  me- 
nor diagonal.  D  de  4,  9.5  k  5.  P  de  3,  6 
á  3,  7. 

Masas  estriadas  de  un  blanco  amarillento. 
D  4,  5.  P  3,  7. 

Romboedro  obtuso  (lam.  17  fig.  113  letra  a) 
inclinación  de  P  con  P  105°  5':  crucero 
paralelo  á  las  caras  P:  de  lustre  de  vidrio. 
D  de  3,  75  á  4,  25\  el  fresco,  bien  hojo- 
so y  trasluciente  4.  P  de  2,  5  á  2,  7. 

Pirámide  rombal  obtusa  (lam.  17  fig.  114): 
inclinación  de  P  con  P  108°  8';  de  M  con 
M  116°  16':  crucero  por  P  y  por  M,  mas 
claro  por  A:  cristales  sencillos  mucho  mas 
escasos  que  los  gemelos  en  prismas  exágo- 
nos.  D  de  4,  5  á  5,  25.   P  de  2,  8  á  2,  9. 

Romboedro  de  107°  25'  según  Beudant: 
blanco  y  amarillo:  en  masas,  arriñonado^ 
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2.  Miemiau 


3.  Guroñanau 


y  bulboso:  de  poco  lustre  de  vidrio  á  mate^ 
textura  de  igual  á  concoidea;  terrosa  fina 
(Giobertite):  de  trasluciente  en  los  bor- 
des á  opaco:  raspadura  blanca  y  mas  lus- 
trosa: se  pega  á  la  lengua.    D  de  4  á  4,  5. 
P2,  8. 
2.  Espato  amarillo.     Romboedro  obtuso  con  las  aristas  termina- 
Talkspath^  y  Gelbs-  les  de  107^22':  cristales  embutidos  en  tal- 
paihy  Br.    Breun-  co:  amarillo:  de  lustre  de  vidrio.  D  de  4, 
neritj  Haid.  75  á  5,  25.  F  de  3  á  3,  2. 

Mesitin  espato  de  Br.  Romboedro  obtuso  de  107^  14':  crucero 
6  espato  medio  en-  perfecto  romboedro:  blanco  agrisado  y 
tre  el  espato  amari-  amarillento  obscuro^  que  tira  á  gris  amari- 
llo y  hierro  espáti-  liento:  de  lustre  de  vidrio:  de  transparente 
co.  á  trasluciente:  raspadura  blanca.  D  5.  P  d« 

Dolomía.  3,  34  á  3,  36. 

1.  Magnesiaespato.     Romboedro  obtuso  de  106^  15',  con  cruce- 
ro perfecto  paralelo  á  las  caras  del  romboe- 
dro.    D  de  4,  5  á  5.     P  de  2,  8  á  3. 
Verde:  en  romboedros  pequeños  y  muy  pe- 
v^ueños  que  á  veces  solo  forman  costras; 
partes  separadas  en  barras. 
Blanca:  mate  ó  poco  centellante:  textura 
concoidea  grande  y  plana:    fuertemente 
trasluciente  en  los  bordes:  raspadura  mas 
lustrosa.     D  de  7  á  7,  5.     P  2,  8. 
Romboedro  obtuso  de   106°  51':  crucero 
Marganesa  carbono-  paralelo  á  sus  caras:  de  color  rosado  que 
toda.  se  toma  de  pardo,  y  lustre  de  vidrio.  D  de 

4,  75  á  5>  5.   P  de  3,  4  á  3,  5. 
Hierro  espático.  Romboedro  obtuso  de  107°  (lam.  22  fig. 

Hierro  carbonatado.   164):  crucero  romboedro:  amarillo,  pardo, 

y  gris  amarillento:  de  lustre  de  vidrio  que 
tira  bastante  al  de  nácar.    D  de  4,  5  á  5, 
25.     P  de  3,  6  á  3,  9. 
Romboedro  de  106°  12':  crucero  romboe- 
dro.    D  de  4,  5  á  5.     P    de  2,   95  á 

3,  1. 
Romboedro  obtuso  de  106°  3':  crucero  por 

las  caras  del  romboedro,  aunque  imperfec- 
to por  su  curvatura:  mas  6  menos  lustre 
de  nácar:   trasluciente  en  los  bordes.   D 

4,  5.  P  2,  8. 
Romboedro  obtuso  de  107°  40',  con  crucero 

paralelo  á  sus  caras:  de  lustre  de  vidria. 
D  de  5  á  5,  75.  P  de  4  á  4,  8. 


Alabandina  roja. 


Anqueria. 
Jinkerite, 

Brunoespato. 


Calamina. 
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Fkrefl  de  Zincu 


Cerio  carbonatado, 
plomo  blanco. 
Carbonatado. 


Oobre  espumoso. 


Cobre  carbonatado 
de  Thomson. 


Blanco:  en  masas  y  en  reyestimienfo:  mate; 
opaco,  que  se  pega  á  la  lengua?  según 
Phillips.  P  3,  S8, 

Costras  blancas  cristalinas  sobre  la  cerería. 

Doble  pirámide  rombal  obtusa  (lam.  17  fíg. 
115):  inclinación  de  T  con  T'  sobre  M 
108°  28';  de  T  con  T  adyacente  130»;  de 
T  con  la  opuesta  T  sobre  s  92^  19':  estas 
son  las  caras  de  la  doble  pirámide;  y  las 
del  prisma  u  con  u  110°  40',  y  s  con* 
140°  15':  la  inchnacion  de  M  con  M  llT' 
13':  crucero  perfecto  paralelo  á  M  y  «; 
indicios  por  ly  s.  D  de  4,  25  /L  4,  75.  P 
de  6,  4  á  6,  6. 

Hojillas  rombales  flexibles,  con  crucero  pa- 
ralelo á  sus  caras:  verde  cardenillo  subido, 
y  azul  verdoso:  de  lustre  de  nácar:  raspa- 
dura de  azul  mas  bajo.  D  de  2,  5  á  3,  5; 
las  escamitas  mas  blandas.  P  de  2^  9  á 
3,  1. 

Pardo:  en  masas  y  terroso,  que  por  el  calor 
no  da  agua  ninguna,  y  consta  según  Thom- 
son de  78°  42'  oxido  de  cobre,  y  21°  58' 
de  ácido  carbónico.  Se  ha  hallado  en  el 
Indostan,  y  junto  á  los  conñnes  orientales 
del  Missore. 

Pirámide  rombal  obtusa  (lam.  17  fig.  116 
letra  a,  é,  c):  inclinación  de  P  con  P  en 
los  gemelos  (letra  ¿)  123°  38';  de  M  con  M 
sobre*  (letra  á)  103°  42':  crucero  muy  per- 
fecto por  P,  y  por  el  truncamiento  de  la 
arísta  aguda  x  (letra  c)  perpendicular  á  P: 
raspadura  verde  cardenillo  subido.     D  de 

•     3,  5  á  4,  5:  P  de  3,  5  á  3,  9. 

Prisma  rombal  oblicuo  (lam.  18  fig.  117  le- 
tra a)  de  120°  46',  y  59°  14';  P  con  P  sobre 
h  59°  14':  inclinación  de  M  con  M  sobre 
8  99°  32';  de  a  con  h  92°  21';  de  a  con  A 
132°  43';  de  b  con  A  135®  8':  crucero  cla- 
ro por  P;  menos  claro  por*  y  por  M:  ras- 
padura azul.  D  de  4,  5  á  5.  P  de  3,  6 
á  3,  8. 
Cabré  aterciopelado.  Cristales  capilares,  cortos,  agrupados  en  cos- 
tras afelpadas  formando  revestimiento: 
azul  de  esmalte  subido:  centellante,  de 
lustre  de  nácar  ó  de  seda:  textura  fibrosa 


Malaquita. 


Cobre  azuL 


56 

al  parecer:  trasluciente:  se  cria  con  mala- 
quita ñbrosa  sobre  cobre  pardo. 
Plata  azul  de  Catorce.  Azul   de  espliego  obscuro:  en  tablas  cua- 

drangulares?  con  las  caras  ásperas,  porque 
no  serán  cristales  propios:  mate:  textura 
desigual  pasando  á  igual,  y  á  terrosa:  de 
lustre  metálico  en  la  raspadura:  hace  efer- 
vescencia. D  4,  5.  P  5,  7. 
Carbonato  de  plata  Negro  agrisado:  de  poco  centellante  á  lus- 
de  Selb.  troso  de  lustre  metálico:  textura  desigual 

que  se  confunde  con  la  terrosa:  toma  mas 
lustre  en  la  raspadura:  blando,  entre  agrio 
y  dócil,  y  muy  pesado.  Hace  efervescen- 
cia. 
Flores  de  Uranio  de  De  amarillo  de  limón  que  tira  al  de  azufre: 
Zippe.  en  copos  sutiles  cristalinos,  poco  lustrosos. 

Uranio  carbonatcuio.  opacos  y  blandos:  hacen  efervescencia,  y 

son  iu*anio  carbonatado,  que  se  cria  con  el 

Uranio  píceo,  y  ocráceo  en  Joachimsthal 

en  Bohemia. 

Bismuto  carbonatado  Gris  verdoso,  y  amarillento  puerco,  y  tam- 

de  Grégor.  bien  pardo:  en  masas,  y  diseminado  en 

cuarzo:   raya  al  vidrio?     P  4,    31.     Se 
disuelve  en  ácido  nítrico  con  efervescencia. 
Blenda  bismútica:  el  Tetraedra  piramidal,  6  como  llaman  ahora 
análisis  no  indica      dodecaedra  trigonal  (lam.  4  fíg.  9  letra 
ser  blenda.  g^  y  fig.  25  letra  a  lam.  6):  crucero  im- 

perfecto paralelo  á  las  caras:  los  pequeños 
cristales  están  frecuentemente  agrupados 
en  forma  globosa,  y  también  estalactítica: 
parda  de  clavo  y  rojiza:  de  lustre  de  dia- 
mante: textura  concoidea  y  desigual:  de 
opaca  á  semitransparente:  raspadura  gris 
amarillenta.  D  de  5  i  6.  P  de  5,  9  á  6. 
Analizada  por  Hunefeld  de  Grdifswald  le 
di&. 

Carbonato  de  oxido  de  bismuto,  58,8 
Arseniato  del  mismo^  ...  2,2 
Silicato  del  mismo,  -  *  -  -  23,8 
Arseniatos  de  óxidos  de  cobre, 

cobalto  y  hierro,    -    -    -    -      5,9 

Roca  mezclada,     -----       9,1 

Herrería.  Verde  pistacho,  esmeralda  y  hierba:  arriño- 

Carbonato  de  Telu-    nada:  de  lustre  entre  vidrio  y  nácar:  tex- 

rio.  tura  hojosa  curva  de  triple  crucero  poco 

oblicuángulo:    partes   granudas  pequeñas 
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Plores  de  arsénico. 
(Acido  arsenioso.) 


envueltas  por  otras  testáceas  curvas:  mas 
6  menos  trasluciente:  raspadura  gris  ama- 
rillenta. D.  6,  5.  P.  4,  3. 
Octaedro,  con  crucero  octaedro  imperfecto: 
blanco:  de  lustre  de  diamante  á  cera.  D. 
casi  4:  sabor  astringente  dulce.  P.  de  3,  6 
á  3,  7. 


ARSENIATOS, 


Farmacolita.  Prisma  rombal  oblicuo  de  117^24'  (lam.  IIS 

fig.  118):  inclinación  de/  con / 1 1 V^  24' : 

de  la  cara  terminal  o  con  la  arista  obtusa 

entre  /  y  /  83°  14':  en  agujas  y  capilar, 

en  racimos  y  en  masas:  de  blanca  á  rosada: 

de  lustre  de  nácar:  textura  ñbroso-estriada: 

raspadura  blanca.  1D.  de  2  á  3.  P.  de  2,  7 

á  2,  8. 

Haidingeria.  Prisma  rombal   biselado  en  los  éstremos: 

Diatomotts  gypsum    (lam.  18  fig.  119):  ángulo  obtuso  del  pris- 

haloide^  ahora  dU  ma  e  con  e  100°;  ángulo  del  bisel  a  con  á 

prhmáiic.  126°  58.  D.  de  2  á  3.    P.  de  2,  8  á  2,  9. 

Tiene  mas  arseniato  de  cal^  y  menos  agua 
que  la  anterior. 
No  sé  en  que  se  distingue  de  la  farmacolita^ 
solo  sé  que  tiene  3,  2  por  ciento  de  magne- 
sia, yo,  9  de  oxido  de  cobalto.     Arma  en 
baritina  en  Riegelsdorf  en  Hesse. 
Prisma  rombal  recto  de  132°  48':  crucero 
perfecto  por  la  menor  diagonal:  los  crista- 
les son  pequeños  gemelos:  de  color  rosa- 
do.   D.  4. 
Pirámide  rombal  poco  obtusa  (lam.  18  fig. 
Arseniato  marcial      120  letra  a) :  inclinación  de  M  con  M  1 1 9° 
de  cobre^  Ph}  (k*  2';  de  d  con  d  102°  1';  de  rfcon  la  de  atrás 


Picrofarmacolita. 


Aoselia. 


Elscorodita. 


ira  b.J 


Fármacos  iderita. 
Hierro  arseniatado 
cúbico  é  exaedro. 


sobre  x  1 15°16';  con  la  rf'  de  abajo  111°34': 
crucero  lateral  y  por  la  corta  diagonal: 
verde  y  parda:  raspadura  de  blanca  á  gris 
verdosa.     D.  de  4,  %6  á  5.     P.  de  3,,  1  á 

3,  3. 

Exaedro  (lam.  13  fig.  121):  crucero  exae- 
dro  imperfecto:  de  un  verde  amarillento 
subido :  raspadura  de  verde  aceituna  bajo^ 
y  parda  según  Haidinger.    D.  de  3,  25  á 

4.  P.  de  2,  9  á  3. 

H 


1! 


Hierro  á  modo  de 
Oolofonia. 


Flores  de  cobalto. 
Subarseniato  de 
cobalto. 


Cobalto  rojo  en  re- 
vestimiento. 


Ocre  de  niquelo. 

Subarseniato  de 
niquelo. 

Subarsenito  de  ni- 
quelo. 

Plomo  arseniatado. 


Eucroita. 
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Pardo  y  amarillo:  en  masas,  arriñonado  y 
cstalactítico:  lustroso  de  lustre  de  vidrio  á 
cera:  textura  concoidea:  trasluciente:  ras- 
padura de  un  amarillo  bajo:  muy  quebradi- 
zo.  D.  de  3,  75  á  4,  5.  P.  de  2,  3  á  2,  5. 

Prisma  rombal  oblicuo  (lam.  18  ñg.  122): 
inclinación  de  M  con  T  124°  según  Brook, 
y  124°  51'  según  otros;  y  el  ángulo  del 
bisel  formado  sobre  M  por  el  truncamiento 
de  las  aristas  Xy  x  118°  23':  crucero  para- 
lelo al  plano  de  declinación  (*):  rojo  y  ver- 
de. D.  de  3  á  3,  5.  P.  de  4  á  4,  3. 

Rojo  de  albérchigo:  casi  solo  desmoronadi- 
xOy  y  el  solido  de  textura  terrosa  ñna:  ma- 
te 6  poco  centellante:  tizna  poco  6  nada: 
adquiere  mas  lustre  en  la  raspadura  y  li- 
gero. 

Verde  manzana:  en  masas,  en  pegaduras  y 
cristales  capilares:  de  mate  á  centellante: 
textura  igual  y  terrosa. 

No  lo  conozco. 

Pirámide  exágona  aguda  (lam.  18  fíg.  1S8 
letra  b):  M  con  x  130°  según  Phillips;  M 
con  M  120°:  crucero  paralelo  á  las  caras 
del  prisma:  amarillo:  lustre  de  cera:  tras- 
luciente; el  transparente  raya  al  vidrio: 
quebradizo.  P.  de  5  á  6,  4:  del  que  está 
en  bolas  y  racimos  7,  2. 

Prisma  rombal  recto  de  llT'  20'  (lam.  18 
fíg.  123):  inclinación  de  n  con  n  sobre  P. 
87°  52';  de  M  con  M  117°  20':  crucero 
imperfecto  por  las  caras  M  y  n:  verde  es- 
meralda por  dentro,  y  verde  puerro  jjor 
fuera:  de  lustre  de  vidrio:  textura  desigual 
y  concoidea  imperfecta:  raspadura  de  un 
verde  cardenillo  muy  bajo.  D.  de  4  á  4, 
5.     P.  de  3,  35  á  3,  45. 


*  En  el  octaedro  rombal  oblicuo  de  este  fónl  formado  por  loa  trancamien- 
tos  de  las  arittai  x  x,  ae  desvia  del  eje  la  perpendicular  bajada  del  vértice  á 
la  baae  eomuA  en  el  plano  de  la  larga  diagonal  9^  47' :  eata  es  la  declinación; 
quiere  decir,  que  el  crucero  por  P  no  será  paralelo  á  la  cara,  sino  á  la  perpendi- 
cular bajada  del  vértice.  Yo  no  sé  ú  lo  entiendo  bien;  mas  siempre  celebro  que 
nos  parezcamos  á  los  aitrónomoB  en  esto  d«  declinaciones,  aristas  culminantes, 
acimut»  Scc. 


) 


m 

I 


Erínia. 
Eriniiy  Haid. 


Metal  lenticular. 

(Lirokonitt)  M.  a- 
ludiendo  á  la  ras- 
padura descolori- 
da. 

Pelekid  de  Br.  por 
su  figura. 


Cobre  micáceo. 


Metal  aceitunado. 
Olivenite. 


Metal  estriado. 
(Oblique  prismatic 
jírseniaie  of  Cop- 
per  y  Phillips.) 


Condurría  de  Phill. 


Bd 


Masas  cristalinas  que  parecen  tablas  rectan- 
gulares, unas  sobre  otras,  formando  ríñones 
de  superficie  áspera:  verde  esmeralda  y 
raspadura  algo  mas  clara,  que  se  acerca  á 
verde  manzana:  por  fuera  mate,  y  de  lus- 
tre de  cera  en  la  textura  concoidea:  traslu- 
eiante  en  los  bordes.  D.  de  5,  5  á  6.  P.  de 
4  á  4,  1. 

Pirámide  rombal  aguda  (lam.  18  fig.  124 
letra  a):  M  con  M  71^  59;  P  con  P  60° 
15':  crucero  confuso  por  ambos  prísmas, 
el  vertical  P  y  el  horizontal  M,  poniendo 
la  figura  derecha:  de  azul  verdoso  á  verde 
azulado  subido:  raspadura  del  mismo  co- 
lor pero  bajo.  D.  de  3  á  3,  75.  P.  de  2, 
8á3. 

Romboedro  agudo  (lam.  18.  fig.  125  letra  a): 
P  con  P'  6  P"  111°  15',  y  P'  con  P"  68° 
45':  crucero  claro  pora  (letra  b):  verde 
subido:  raspadura  de  un  verde  bajo.  D.  de 
2,  5  á  3.    ,P.  de  2,  5  á  2,  6. 

Pirámide  rombal  obtusa  (lam.  18  fig.  126): 
inclinación  de  M  con  M  110°  50',  de  c  con 
c  sobre  P  92°  30':  crucero  por  ambos  pris- 
mas confuso  como  en  el  metal  lenticular: 
verde  que  amarillea  mas  que  azulea:  raspa- 
dura de  verde  montaña  á  verde  aceituna. 
D.  de  4  á  4,  75.  P.  de  4  á  4,  2  según  Br. 
y  de  4,  2  á  4,  6  según  Haidinger. 

Prisma  rombal  oblicuo  (lam.  18  fig.  127  le- 
tra a):  M  con  M'  56°;  P  con  M  6  M'  95°; 
P  con  c  de  atrás  99°  30':  crucero  muy  per- 
fecto por  P,  y  menos  perfecto  por  los  la- 
dos: verde  cardenillo  obscuro:  de  lustre 
de  nácar  en  la  cara  del  crucero:  poco 
trasluciente  en  los  bordes:  raspadura  ver- 
de cardenillo.     D.  de  3  á  4.    P.  de  4,  2  á 

4,  3. 

Por  fuera  de  un  color  pardo  musco,  que  á 
veces  azulea:  en  masas:  textura  concoidea 

^lana:  duro  como  el  vidrio,  pero  se  puede 
cortar  con  la  nabajaí  y  entonces  parece» 
gris  de    plomo  de  lustre  metálico.     P. 

5,  20. 
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FOSFATOS. 


Apatita. 


Hercteria. 
Herderitp  Haid. 


Wagneria. 
Pleuroklas  de  Br. 


Ytría  fosfatada. 


Hierro  fosfatado. 
1.  a.  Hojoso  de  Cor- 

nuallis. 
Vivianite, 


1.  b.  De  Bodenmais 
en  Baviera. 

%  Terroso. 


Pirámide  exágona  aguda  6  macroaxe  (iam. 
18  fig,  128  letra  b):  inclinación  deor  conar 
adyacente  142°  20';  de  x  con  x*  sobre  P 
80°  2S*:  crucero  por  P  y  por  M.  D.  6. 
P.  de  3,  1  á  3,  3. 

Octaedro  rombal  (Iam.  12  fíg.  67  letra  c); 
P  con  P  sobre  o  77°  20';  I'  con  la  adya* 
cente  de  atrás  114°  16';  d  con  d  sobre  j» 
64°  51':  crucero  imperfecto  poro  y  una 
cara  terminal,  6  truncamiento  recto  de  la 
arista  del  bisel.     D.  6.    P.  de  2,  9  á  3,  1. 

Prisma  rombal  oblicuo:  inclinación  de  las 
caras  del  prisma  M  con  M  95°  25' *j  de  la 
cara  terminal  P  con  M  116°  35':  crucero 
imperfecto  paralelo  á  las  caras  laterales,  j 
á  la  corta  diagonal  según  Breitbaupt  y  aun 
al  biselamiento  terminal:  los  cristales  seme- 
jantes á  los  de  la  euclasia  nunca  perfectos  ; 
Xjcvy  lé  conto  50  caras  á  uno:  amarilla  de 
lustre  de  cera:  textura  de  concoidea  imper* 
fecta  á  desigual:  de  trasluciente  á  semi- 
transparente: raspadura  blanca.  D.  de  6  á 

.6,  25,    P.  de  3,  11  á  3,  13. 

Prisma  cuadrado:  crucero  paralelo  á  sus  ca- 
ras: los  cristales  son  octaedros  juntos  con 
las  caras  del  prisma:  parda  cetrina  de  lus- 
tre de  cera:  textura  desigual  y  astillosa: 
trasluciente  en  chispitas  delgadas.  D.  6. 
P.  4,  5. 

Prisma  rombal  oblicuo  (Iam.  19  fig.  129): 
d  con  d  119°  4';  c  con  c  111°  6':  crucero 
por  P:  verde  cuando  se  mira  paralela,  6 
perpendicularmente  á  P;  azul  en  direc- 
ciones oblicuas:  raspadura  blanca  que  al 
aire  se  vuelve  azul.  D.  de  2,  25  á  2,  75. 
P.  de  2,  6  á  2,  8. 

No  sé  mas  sino  que  se  cristaliza  en  prismas 
rectangulares  con  la  cara  terminal  inclina? 
da  100°  53'. 

La  tierra  azul  ferruginosa  es  blanca  en 
su  criadero,  y  después  azul  de  añil:  desmo- 
xonadiza,  y  consta  de  partículas  mates  pul-» 
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verulentasy  poco  coherentes^  que  tiznan 

{»oco,  y  ensucian:  fina  y  árida  al  tacto,  y 
igera. 
Carphosiderita  de  Br.  De  amarillo  pajizo  claro  y  obscuro:  en  ma- 
sas resquebradas,  arriñonadas  y  á  modo  de 
corteza:   crucero  muy  confuso:   de  poco 
lustrosa  á  centellante:    textura  desigual: 
raspmdura  del  mismo  color:  untuosa.  D.  de 
5,  25  á  5,  75.     P.  de  2,  49  á  2,  50. 
Tierra  verde  ferrugi-  Color  verdegay:  raspadura  del  mismo:  en 
nosa  de  W.  masas,  diseminada  y  en  pegaduras:  de  cen- 

Compacta  y  desmoro-  tellante  á  mate:  textura  igual  y  concoidea 
nadiza.  plana.    D.  casi  2.    P.  desconocido.     Esta 

ha  de  ser  hierro  fosfatado;  Karsten  sac6 
oxido  de  hierro  63,  45;  ácido  fosfórico  27, 
71,  agua  8,  56.  Se  cria  en  vetas  en  pizar- 
ra primitiva  con  cuarzo,  bismuto  nativo  y 
pirita  blanca  en  Schneeberg  en  Sajonia. 
Cacoxena  de  Stein-  De  amarillo  de  ocre  bajo:  en  masas  cristali- 
mann.  ñas  compuestas  de  agujas  muy  finas  agru- 

padas en  rosas  y  estrenas:  de  poco  lustre 
de  vidrio:  desmoronadiza. 
Vignitc  d£  Karsten.  Granos  del  tamaño  de  mostaza,   envueltos 

en  una  masa  azul  verdosa;  los  granos  son 
de  azul  verdoso  obscuro,  mates  y  en 
ciertas  direcciones  muestran  lustre  metáli- 
co. P.  3,  71. 
Marganesa  fosfatada.  Prisma  cuadrado:  crucero  claro  en  tres  di- 
Triplit,  recciones  perpendiculares  entre  si,  aunque 

una  de  ellas  es  mas  perfecta :  realmente  parda 

y  solo  por  accidente  ncgi*a;  raspadura  gris 

amarillenta.     D.  6.     P,  de  3,  5  á  3,  7. 

Plomo  verde  fosfata-  Pirámide  exágona  braquiaxe  ú  obtusa  (lam. 

do.  19  fig.   130):  inclinación  de-  c  con  c  142' 

42' ;  de  c  con  la  de  abajo  sobre  M  80°  44': 
crucero  paralelo  á  M  y  á  c  confuso:  verde: 
de  lustre  de  cera.     D.  4,  5.     P.  6,  2. 
Cobre  fosfatado.  Pirámide  rombal  obtusa  (lam.  19  fig.  131): 

1.  de  Rheinbreiten-    inclinación  de  P  con  P  117°  49';  de/con 
bach  en  el  Rin.        /  141°  4':  crucero  imperfecto  por  «:  ras- 
padura verde  esmeralda.     D.  6.     P.  de  4 
á4,  3. 

2.  de  Libethen  en    Pirámide  rombal  poco  obtusa  (lam.  19  fig. 
Ungria.  132)^  inclinación  de  c  con  c  111°  58';  de 

Libeienia:  a  con  a  95°  2':  crucero  confuso  por  ambas 


o 


6& 


Vavelia* 

Jilumina  fogatada. 


Lazulite. 

Blauspathy  6  espato 
azul. 


Childrenia. 


Calaita. 

Algunas  Turquesas. 


Ambligonita. 


Alumina    fosfatada 

con  amoniaco. 
Uranio  micáceo. 
1.  Uranita. 


diagonales  del  prisma  a,  que  será  por  P,  y 
la  arista  zi  raspadura  verde  aceituna.  D. 
5.     P.  de  3,  6  á  3,  8. 

Pirámide  rombal  obtusa  (lam.  19  fig.  133}: 
inclinación  de  M  con  M  122°  15';  dea 
con  a  107°  26*:  crucero  lateral,  y  por  la 
corta  diagonal  h:  de  lustre  entre  vidrio  y 
nácar:  por  lo  común  globosa  compuesta 
de  barritas  muy  delgadas  divergentes  que 
pasan  á  fibras.  D.  de  4,  5  á  5.  P.  de  9, 
2  á  2,  3. 

Pirámide  rombal 'aguda  (lam.  19  fig.  134): 
M  conM  121°  30';  a  con  a  caras  del  pris- 
ma 91°  30';  c  con  c  120°  40':  crucero  cla- 
ro por  la  corta  diagonal,  menos  claro  por 
las  caras  del  prisma:  comunmente  azul, 
rara  vez  pardo  6  gris:  de  lustre  de  vidrio 
que  se  inclina  al  de  cera.  D.  de  6,  25  á 
7,  25.     P  de  3  á  3,  1. 

Octaedro  rombal  de  130°  20'  y  102°  30',  y 
en  la  base  97°  50'  (lam.  5  fig.- 14  letra  a 
sino  que  esta  es  de  base  cuadrada):  la  pri- 
mera es  lo  inclinación  de  P  con  la  adya- 
cente de  atrás:  la  segunda  de  P  con  P,  y 
la  tercera  de  P  con  P'  de  abajo:  c  con  c  del 
octaedro  secundario  124°  54':  crucero  im- 
perfecto.    D.  de  5,  5  á  6. 

De  azul  subido  á  verde  cardenillo:  en  masas, 
diseminada  y  estalactítica:  de  poco  lustre 
de  vidrio:  textura  concoidea,  é  igual:  ras- 
padura casi  blanca  mas  lustrosa.  D.  S.  P. 
de  S,  7  á  2,  8  y  según  Fischer  de  2,  8  á  3. 

Pirámide  rombal  obtusa:  crucero  bastante 
perfecto  por  las  caras  del  primer  prisma 
inclinadas  106°  10',  é  imperfecto  por  la 
corta  diagonal:  de  un  verde  bajo.  D.  de 
r,  75  á  8.     P  de  2,  9  á  3. 

No  la  conozco,  pues  el  análisis  de  Vauque- 
lin  no  es  bastante  para  conocerla. 

Pirámide  cuadrada  aguda  (lam.  19  fig.  135 
letra  c)i  inclinación  de  r  con  P  95°  46', 
de  P  con  P'  143°  2':  crucero  claro  por  o: 
amarilla  de  limón  y  de  azufre:  de  lustre  de 
nácar  que  tira  al  de  vidrio:  hojillas  inflexi- 
bles.   D.  de  1,  Si2y5.    P.  de  3  á  3,  2. 


S3 


£.  Calcoüta. 


Verde  hierba  que  tira  á  esmeralda  y  manza- 
na, Y  ú  verdegay. 


JPI.UATOS. 


Fluor. 

Calfluatada. 


Fluelite. 


Ytria  fluatada. 
Ceno  fluatado  nj&itro. 


Cerio  íluatado  con 
exceso  de  base. 


Cerio  é  Ytria  fluata- 
dos. 


Itrocerina. 
Itrocerite. 


Criolita. 


Octaedro  (lam.  19  ñg.  136):  crucero  octae- 
drOy  tetraedro  y  romboedro  agudo:  de  lus- 
tre de  vidrio.  D.  de  4,  75  á  5,  25:  el  per* 
rectamente  hojoso  y  semitransparente  5. 
P.  de  3  i  3,  3. 

Octaedro  rombal  de  109^  y  144°:  los  crista- 
litos  Uancoa  truncados  en  los  vértices^  y 
transparentes. 

Ni  la  conozeo;  ni  sé  quien  la  describe. 

Prisma  exágono;  los  cristales  son  prismas 
dodecágonos:  amarillo  que  tira  á  rojo  de 
ladrillo,  y  á  veces  blanco  que  se  inclina  i 
rosado:  de  poco  lustre  de  cera:  textura  as- 
tillosa y  desigual:  trasluciente  en  chispi- 
tas  ú  opaco:  raspadura  blanca  amarilleí^ 
D.  6?  P.  4,  7.  Se  cria  en  albite,  rara  vex 
en  cuarzo  en  Fahlun. 

Crucero  por  las  caras  de  un  dodecaedro  rom- 
bal :  amarillo  que  tira  á  rojo  y  pardo :  de  lus- 
tre de  vidrio  que  se  inclina  al  de  cera:  tex* 
tura  concbidea:  raspadura  amarilla  pardus- 
ca.    D.  5,  5. 

Pardo  rojizo,  y  rojo  de  carmín  bajo,  que 
tiran  á  amarillo  y  á  blanco:  en  masas:  cen- 
tellante 6  mate:  textura  desigual:  raspa- 
dura blanca:  junto  con  Gadolinia.  D.  5, 5. 
P.  4,  L5. 

Violada  que  pasa  á  gris  y  blanca,  y  por  la 
descomposición  se  pone  blanca:  en  masas: 
de  lustre  de  vidrio:  textura  imperfectamen- 
te hojosa  é  igual:  semidunu     P.  3,  44. 

Pirámide  cuadrada  aguda:  crucero  claro  por 
la  base,  menos  claro  por  las  caras  del  pris- 
ma secundario,  6  que  resulta  del  trunca- 
miento de  las  aristas  laterales;  é  imperfec- 
to por  las  caras  del  apuntamiento,  y  del 
prisma  primitivo:  de  lustre  de  vidrio  que 
se  inclina  poco  al  de  nácar.  D.  de  4,  25  á 
5.     P  de  2,  a  á  3. 
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FLÜOSXLICATOSt 


Picnito. 


Góndrodita.  Prisma  rombal  oblicuo:  inclinación  de  la 

BfucitCy  Máclureit.  arista  del  bisel  sobre  la  obtusa  del  pris- 
ma 112°  13';  ángulo  del  biselamiento  157^: 
crucero  poco  perfecto  por  la  cara  temii- 
naly  6  el  truncamiento  déla  arista  del  bisel, 
y  muy  imperfecto  por  las  demás:  amarilla 
de  varios  grados  que  tira  á  parda  y  roja: 
casi  de  lustre  de  cera:  textura  conc&idefr 
imperfecta.  D.  8,  5.  P.  de  3^  1  á  3,  2. 
De  amarillo  pajizo,  que  tira  á  blanco  y  verde 
con  manchas  grises  y  rojas:  en  barras  rec- 
tas y  delgadas  con  muchas  rajas  transversa- 
les: de  trasluciente  ^  trasluciente  en  los 
bordes:  muy  quebradiza.  P.  3,  5. 
Pirámide  rombíd  poco  aguda  (lam.  19  fíg. 
137  letra  c):  inclinación  de  o  con  o  141* 
7';  de  o  con  M  135°  27';  de  M  con  M 
124°  19' ;  cuando  están  cristalizados  ambos 
estremos  suelen  tener  diversa  configura- 
ción: crucero  muy  perfecto  perpendicular 
al  eje.  D.  10.  P.  de  3,  4  á  3,  6.  Eléc- 
trico por  frotamiento,  calor  y  compresión. 


Topacio. 


NITRATOS. 

Salitre.  Prisma  rombal  recto  (lam.  16  fig.  110):  M 

con  M  adyacente  120°;  P  con  P  de  atrás 
72°  17':  crucero  imperfecto  paralelo  al 
truncamiento  de  las  aristas  agudas,  6  á  la 
corta  diagonal,  y  á  las  caras  del  prisma,  y 
aun  á  las  del  bisel,  según  Breithaupt,  quien 
lo  llama  crucero  terminal  esfénicOy  6  en 
cuña:  sabor  salado  fresco.  D.  2.  P.  de 
1,  8  á  2. 

Nitro  cúbico.  Romboedro  de  106°  33':  crucero  paralelo  á 

sus  caras:  sabor  fresco.  D.  de  1,  5  á  2. 
P.  2,  1. 

Cal  nitratada.  Oapilar  y  en  agujas,  que  parecen  prismas 

exágonos,  y  en  copos  florecidos  sobre  pare- 
des viejas  y  escombros:  el  sabor  acre  y 
amargo.     P.  de  2,  6  á  2,  7. 

Acido  sulfúrico  liqui-  Transparente  en  diversos  grados:  sabor  fuer- 
do.  temente  ácido  y  corrosivo.     P.  1,  86. 
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ttas  ácido  sulfuroso.    Transparente,  expansible;  olor  punzante  y 

ácido  igual  al  del  azufre  cuando  arde.  P« 
mas  que  duplo  del  del  aire  atmesfi^rico 
2,22y  b  2,24. 

fULFATOS. 


Sal  de  Gláuber. 


Baritina. 


Celestina. 


Anhidrita. 


Yes©. 


Prisma  rombal  oblicuo  (lam.  19  fig.  138): 
inclinación  de  o  con  o  caras  del  prisma  86^ 
31';  de  T  con  M  107^45';  de  n  con  n  so- 
bre r  93®  12';  de  r  con  M  130°  10':  cruce- 
ro perfecto  por  la  corta  diagonal  M:  de 
lustre  de  vidrio  á  nácar:  sabor  salado 
amargo  fresco.  D.  de  1,  5  á  2.  P  de  1, 
4á  ],  6. 

Prisma  rombal  recto  (lam.  20  fig.  139  letra 
/ ) :  inclinación  de  o  con  o  de  atrás  105°  6'; 
de  M  con  M  sobre  la  arista  entre  d  y  d 
]0t°  42',  de  d  con  d  sobre  la  cara  P  102'' 
33':  crucero  perfecto  paralelo  á  P  y  á  M. 
D.  3,  75.     K  de  4,  2  á  4,  5. 

Prisma  rombal  recto  (lam.  20  fig.  140):  in- 
clinación de  o  con  o  8obre/103°  58',  de  M 
con  la  M  de  atrás  sobre  la  cara  del  trunca- 
miento h  103°  5S*'y  de  d  con  la  d  de  atrás 
sobre  la  cara  P  101°  25':  crucero  paralelo 
á  P  algo  mas  ckro  que  el  paralelo  á  M«  D. 
4,  25.     P.  de  3,  8  á  4. 

Pirámide  rombal  obtusa  (lam.  20  fig.  141): 
inclinación  de  o  con  o  143°;  con  P  152^ 

•  30';  de  o  con  o  ambas  de  atrás  148°;  con 
P  154°:  crucero  en  tres  direcciones  per- 
pendiculares entre  si  P,  M,  T,  aunque  el 
de  la  base  P  es  menos  claro.  D.  de  3,  5  á 
4,  2S.     P.  de  2,  8á3,  1. 

Prisma  rombal  oblicuo  (lam.  16  fig.  107  le- 
tra a):  inclinación  de  /con/ 110°  37';  de 
/  con  /  143°  52^:  crucero  muy  perfecto  y 
distintivo  por  la  cara  P,  y  menos  claro  en 
la  dirección  del  truncamiento  de  ;v  y  z  por 
la  textura  concoidea  que  muestra  en  z^  y 
fibrosa  en  x^  y  por  la  tal  qual  flexibilidad 
que  tiene  hacia  o:  hojillas  romboidales 
que  da  el  crucero  de  113°  8':  mucha  pro* 
pensión  á  formar  gemelos  de  ejes  oblicuos. 
D.  de  1,  75  á  2,  25:  del  hojoso  perfecto,  y 


6ft 


Glauberia. 


semitransparente  2;  la  de  las  caras  P  es  la 
menor.  P.  de  2,  1  á  2,  3.* 
Prisma  romboidal  oblicuo  (lam.  20  fig.  143)t 
inclinación  de  e  con  e  116°  20',  120°  12' 
según  Mohs:  de  P  con  M  104°  15',  104°  24' 
según  M :  de  M  con  M  83°  20',  80°  6'  se- 

£n  M:t  crucero  perfecto  por  P,  é  imper- 
ito por  M:  de  un  blanco  amarillento  ba- 
jo: de  lustre  de  cera  á  vidrio:  sabor  salado 
amarffo  flojo.     D.  de  3,  5  á  4,  5.     P.  de 
2,  512^  7, 
S(blfato  de  potasa.       Prisma  rombal  recta  (lam.  9  fig.  42  letra  c) : 

.  inclinación  de  d  con  d  112°  8';  de  P  con 
P  112°  32';  de  la  arista  x  con  la  adyacen- 
te de  atrás  120°  29':  crucero  imperfecto 
r>r  las  diagonales:  los  cristales  son  agujas 
prismas  rombales  apuntados  con  cuatro 
caras  en  ambos  estremos:  blanco  que  tira 
á  gris  y  á  amarillo;  tomado  en  la  superfi- 
cie de  azulado  y  verdoso:  sabor  ¿lado 
amargo  desagradable.  D.  de  3  á  4.  P. 
1,  73. 
Mascañina.  Forma  semejante  á  la  de  la  caparrosa  blan- 

Su(fato  de  amoniaco,  ca;  sabor  punzante  y  amargo. 
Sal  catártica.  Semipirámide  rombal  obtusa  según  Breit- 

haupt,  6  mas  claro,  prisma  rombal  biselado 
en  los  extremos  (lam.  20  fig.  1 44) :  en  esta  fíe. 
estáapuntado  con  las  cuatro  caras/;  pero  Hai- 
dinger  lo  representa  biselado  alternando  en 
ambK>s  esftremes::^  inclinación  de  M  con  M 


*  Es  un  hecho  hien  público  entre  nosotros,  del  que  puede  ademas  «testi- 
guar el  Barón  de  Humboldt  quo  en  Tasco  se  dieron  hermosos  cristales  de 
Selenita  de  2  pulsadas  y  mas  con  plata  dendrítica  en  su  interior  que  asomaba 
á  veces  á  la  superficie;  y  de  consiguiente  es  ocioso  el  empeño  que  toma  Walch- 
ner  en  la  pag.  548  de  sü  Hineralogia  en  refutar  á  Leonhard  contándonos  que 
el  pedazo  que  el  vi6  tenia  la  plata  pegada  con  cera  en  los  huecos  de  la  Sele- 
nita. La  codicia  de  los  tratantes  de  piedras  podía  hacerle  sospechar  de  la 
realidad,  pues  ellos  algo  babian  visto  ó  entendido :  la  avaricia  no  inventa 
nuneaé 

•\  Aquí  da  Haidinger  las  dimentiones  de  Fhillips  y  deja  las  de  su  maestro't 
hace  bien  si  entan  erradas,  pues  debemos  ser  mas  amigos  de  la  verdad  que  de 
Platón.    Nótese  al  paso  la  diferencia  de  los  áiwulos. 

^  Las  caras  c  y  /,  si  estuvieran  completas,  tormarian  un  octaedro  rombal; 
pero  no  habiendo  mas  que  dos  opuestas  arriba  v  otras  dos  abajo,  forman  un 
tetraedro  terminado  por  cuatro  tnanguios  ineouilateros.  Ktto  es  lo  que  ca- 
racteriza el  sirtema  semipiismfttíoo  de  caras  oblicuas  de  Mohs,  y  el  tetraedro 
cuadrimembre  de  Wein:  al  mismo  pertenecen  el  vitriolo  blanco,  y  la  marga- 
neta  gris. 
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PolihaHU. 


Bledia, 


Vitriolo  blanco. 
2ünc  sulfatcUb. 


Vitriolo  verde. 


90*  38';  de  /  con  M  129*  3':  crucero  peiv- 
fecto  por  la  cara  o:  blanca  6  de  un  amari* 
lio  claro:  de  lustre  de  vidrio:  sabor  amar* 
go.     D.  3,  5,     P.  de  1,  7  á  1,  8. 
Prisma  rombal  recto  de  115^  casi  (lam.  18 
fig.  128  letra  a):  o  con  o  adyacente  115^: 
crucero  imperfecto  por  o:  los  cristales  son 
prismitas  exágonos  muy  aplastados  que  pa- 
recen tablas:  encamada,  y  naranjada:  de 
lustre  de  nácar:  de  fibrosa  fina  paralela  á 
compacta.     D  de  3,  5  á  4.     P.  2,  7. 
Casi  los  mismos  caracteres  de  la  Polihalita, 
y  acaso  es  una  variedad   impura  de  ella 
8egun  Haidinger.    Es  singular  que  con 
casi  los  mismos  caracteres  tenga  diversos 
principios. 
Prisma  rombal  recto  (lam.  20  fig.  145):  in- 
clinación de  /  con  M  129°  2';  de  M  con 
M  90°  42':  crucero  perfecto  por  la  corta 
diaconal  o:  blanco:  de  lustre  de  vidrio  á 
cera:  sabor  vitriolico.  D.  de  1  á  3.  P.  2. 
Prisma  rombal  oblicuo  (lam.  20  fig.  142): 
inclinación  áe/fen  la  arista  t¿;  82°  21'; 
de  la  cara  terminal  b  con  la  lateral  /  99° 
23';  con  la  arista  aguda  tv  104°  20':  cru- 
eer%claro  por  la  cara  terminal,  menos  cla- 
ro por  las  laterales:  verde:  sabor  vitrió- 
Hierro  sulfatado  rojo.  lioo.  D.  de  1  á  3.     P.  de  2  á  2,  2. 
Moíryt^enay  Haid.   De  un  rojo  de  jacinto  obscuro,  que  tira  á  ama- 
rillo de  ocre:  prismas  romboidales  oblicuos 
(de  11 9° 56',  y  la  inclinación  de  la  base  sobre 
la  arista  obtusa  de  1 1 3°  37')  muy  pequeños 
y  agrupados  en  ríñones  y  racimos,  de  cuya 
figura  ha  tomado  el  nombre:  trasluciente: 
algo  mas  blanda  que  el  alumbre:  se  liquida 
al  aire  hámedo;  sabor  menos  astringente 
que  el  del  anterior.     P,  2,  O,  3, 
Será  la  Federsalz^  6  sea  áal  plumosa  en  cris- 
tales finos  capilares  y  en  agujas?  blanca 
agrisada,  amarillenta  6  verdosa,  que  tiene 
un  sabor  astringente  dulce,  y  se  cria  en  la 
pizarra  alumln^sa,  como  la  manteca  f6sil 
(Bergbutter)  que  es  blanca  amarillenta  y 
verdosa,  en  riñones  y  racimos,  y  tiene  Sí 
mismo  sabor. 


Hierro  sulfatado 
fibroso. 


68 


Hierro  sulfatado  •- 

cráceo. 
Hiendo  amartilode 

Br.? 


firocliantina; 


Vitriolo  de  cobre. 
Caparrosa  azuL 


Cobalto  sulfatado. 


Plomo  vitriólico. 
Sulfatado. 


Plomo  sulfatado  cu- 
prífera. 


Será  el  polvo  amarillo  que  queda  de  la  des- 
composición de  la  caparrosa,  6  el  Missy  de 
Ilausman,  y  hierro  amarillo  6  Gelbeisenerz 
de  Breithaupt.  Este  es  amarillo  subido: 
verisilmimente  romboedro:  en  masas,  cin- 
tas y  racimos:  de  fuertemente  centellante 
á  mate:  hojoso  granudo  ñno,  por  lo  común 
igual,  concoideo  y  desigual:  raspadura 
amarilla  de  ocre.  I),  de  3  á  4,  25.  P.  de 
2,  6  á  2,  7. 

Prisma  rombal  recto;  cristales  como  los  de 
la  lam.  20  fíg.  140  sin  la  cara  /:  inclina- 
cion  de  o  con  o  adyacente  114°  20*:  de  M 
con  M  sobre  la  arista  entre  oyó  150°  30'; 
de  d  con  d  sobre  P  117°:  indicios  de  cru- 
cero por  M  M:  verde  esmeralda:  de  lustre 
de  vidrio:  transparente.  D.  de  4,  5  á  5. 
En  cristalitos  sobre  malaquita. 

Prisma  romboidal  oblicuo  (lam.  16  fíg.  100 
con  las  caras  P  M  T  solamente):  inclina- 
ción de  P  con  M  109°  32';  de  P  con  T 
128°  27';  de  M  con  T  149°  2':  crucero 
confuso  por  M  y  T:  color  azul.  D.  3.  P. 
de  2,  2  á  2,  3. 

Encarnado,  rosado  y  blanco  rojizo:  estalac- 
titico,  coralifcvpme  y  en  cristalitos  como 
los  de  la  caparrosa  verde  según  Mitscher- 
lich:  de  lustre  de  vidrio  que  cuando  las 
barritas  son  muy  delgadas  parece  de  nácar: 
de  semitransparente  á  trasluciente:  muy 
blando :  sabor  astringente. 
Prisma  rombal  recto  (lam.  £2  fíg.  160):  in- 
clinación de  c  con  c  104°  55';  de  M  con 
M  103°  49';  de  a  con  a  78°  45':  crucero 
por  P  y  por  M:  blanco  de  lustre  de  dia- 
mante que  se  inclina  al  de  cera:  nunca  en 
gmeloB  según  Haidinger,  pero  si  según 
artmann  en  el  Harze.  D.  de  3,  75  Z^y 
25.  P.  de  6,  2  á  6,  5. 
Prisma  romboidal  recto  (lam.  21  fíg.  146): 
inclinación  d«  M  con  T  95°  45';  de  A  con 
b  119°;  cristales  gemelos:  crucero  per- 
fecto por  M  y  por  /:  azul  de  ultramar  obs- 
curo: de  lustre  de  diamante:  poco  traslu- 
ciente: raspadura  de  azul  bajo:  muy  agri#» 
S.  de  3  á  4.     P.  de  5  |3  á  5|  5. 
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plomo    sulfocarbo- 
aatado. 


Plomo    sulfotricar- 
bonatado. 


Plomo    sulfocarbo- 
natado  cuprífero. 


Prisma  rombal  recto  de  120*  45'  seguí 
Phillips  (lam.  21  fig.  147):  las  caras  e  yf 
curvas  y  su  inclinación  59^  15':  crucero 
muy  perfecto  paralelo  al  truncamiento  de 
la  arista  aguda  a  6  á  la  corta  diagonal :  de 
lustre  de  nácar  en  la  cara  del  crucero: 
blanco  verdoso  y  amarillento:  solo  cristali- 
zado y  trasluciente:  las  hojillas  que  resul- 
tan del  crucero  son  flexibles  como  las  de 
la  selenita.     D.  de  2  á  3.     P  de  6,  8  á  7. 
Prisma  romboidal  poco  oblicuo  (lam.  21  fig. 
148*):  inclinación  de  a  con  b  90°  29';  de 
c  con  c  adyacente  120°  20':  crucero  muy 
perfecto  por  ó,  6  por  la  cara  terminal :  blan- 
co verdoso  y  amarillento:  también  «en  ma- 
sas de  lustre  de  diamante  que  tira  al  de  ce- 
ra, y  de  nácar  en  la.  cara  del  crucero:  de 
semitransparente  á  trasluciente.    D.  3.  P. 
de  6,  2  á  6,  4. 
Prisma  rombal  recto  de  109°  (lam.  21  fig. 
149):  inclinación  de  c  con  la  opuesta  sobre 
P  109°;  de  M  con  M  95°;  de  a  con  a 
143°  30':  crucero  imperfecto  por  M ,  P  y 
h  6  por  la  corta  diagonal:  verde  cardenillo 
obscuro:    de    lustre   de  cera:    raspadura 
blanca  verdosa.     D.  de  3  á  4.     P.  6,  4. 
Octaedro  regular:  con  crucero  imperfecto 
paralelo  á  sus  caras:  blanco  de  lustre  de  vi- 
drio: textura  concoidea:  sabor  astringente 
dulce.  D.  de  2,  5  á  3,  5.  P.  de  1,  8  á  2. 
Blanca,  en  ríñones,  terrosa,  indisoluble  que 
se  pega  á  la  lengua.     P.  1,  66  según  Beu- 
dant. 

Romboedra  de  87°  10'  (lam.  21  fig.  150): 
inclinación  de  P  con  P*  92°  50':  crucero 
paralelo  á  la  cara  o,  menos  claro  á  P.  D. 
de  4,  25  á  5.  P.  de  2,^  5  á  2,  6. 
En  prismitas  capilares  solamente:  verde 
esmeralda  que  tira  al  de  manzana:  de  lustre 
de  vidrio:  trasluciente,  blando  y  disoluble 
en  el  agua. 

•  Los  dos  nstemas  de  anillos  de  colores  que  se  observan  en  las  hojillas  á  la 
luz  polarizada  son  un  argumento  contra  la  forina  romboedra  que  le  atnbuyen 
algimos. 


Alumbre  nativo. 


"Websteria,    6    con 
exceso  de  base. 

Piedra  alumbre. 
Jlhmite, 


Uranio  sulfatado. 
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Uranio  y  cobre  sul- 
fatados. 


Kenigina. 
Kónigin  de  Levi. 


Será  uno  que  al  aoplde  en  la  llama  de  reduc- 
ción con  bórax  6  sal  microcósmica  se  pone 
al  enfriarse  rojoy  cuando  los  demás  mine- 
rales de  Uranio  áe  vuelven  de  un  hermoso 
verde  al  enfriarse. 

Prisma  rombal  recto  de  casi  105^:  crucero 
perfecto  paralelo  á  la  cara  terminal:  los 
cristales  son  prismas  exágonos  irregulares 
biselados  en  los  cstremos,  puestas  las  caras 
del  biselamiento  sobre  las  aristas"  laterales 
agudas:  son  largos  y  tienen  el  aspecto  de 
cilindros:  verde  esmeralda  y  verdinegra: 
de  poco  lustre  6  mate:  de  lustre  de  vidria 
en  la  cara  del  crucero:  opaca.     D.  2. 


APÉNDICE. 


SIUCATOS  qü£   CONTIENEN    8ULFAT0S  6  CLORUROS. 


Lapislázuli. 
LazuUte, 


HaQyna. 

1.  De  base  de  pota- 
sa. 


2.  Nosiana. 
De  base  de  sosa. 


Muy  rara  vez  en  dodecaedros,  de  superficie 
áspera:  crucero  dodecaedro:  azul  de  ultra- 
mar con  puQtos  de  pirita:  de  poco  lustrosa 
á  centellante:  textura  desigual:  raspadura 
azul.     D.  7.     P.  de  2,  3  á  2,  4.* 

Dodecaedro  rara  vez  claro,  á  veces  con  aris- 
tas y  esquinas  truncadas:  embutidos,  y 
en  granos:  crucero  imperfecto:  azul  por  lo 
común,  rara  vez  blanca  que  tira  á  verde  y 
á  gris:  de  fuerte  lustre:  textura  concoidea 
plana:  de  transparente  á  trasluciente.  P. 
de  2,  68  á  2,  83;  de  2,  46  á  lo  sumo  según 
Breithaupt  Weiss  ha  observado  doble 
crucero  que  se  corta  en  ángulo  de  109%  y 
de  consiguiente  es  la  forma  un  octaedro 
rombal  poco  oblicuángulo. 

Dodecaedra  combinada  con  el  exaedro  a 

(lam  21  fíg.  151):  crucero  dodecaedro  im- 
perfecto: negra  agriss^da  que  pasa  á  gris  de 


*  Antes  se  sabía  que  el  precioso  ultramar  no  contiene  hierro  ninguno  •  aho- 
ra se  sabe  que  es  silicato  de  sosa  con  sulfuro  de  la  misma,  y  lo  produce  el  artt 
dirijido  por  la  Química»  que  prontu  ¡legrara  á  ser  la  ciencia  por  excelencistt 


3.  Sodalite. 
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humo  y  cenicienta:  de  lustre  de  vidrio 
que  se  inclina  al  de  cera:  de  trasluciente 
á  opaca.  D.  de  6,  5  á  7.  P.  2,  28. 
Dodecaedro  rombal  j  crucero  dodecaedro 
perfecto:  gris  obscuro  y  azul.  D.  7.  P. 
áe2,2ÍL  2y  55. 

loduro  de  plata.         Blanco  agrisado  por  refracción,  y  blanco  de 

plata  en  las  caras  pegadas  intimamente  á 
la  esteatita:  las  caras  que  están  al  aire  de 
un  gris  de  perla  que  tira  á  azul  de  esplie- 
go: en  hojillas  muy  delgadas  entre  las  co- 
misuras de  la  esteatita,  de  lustre  metálico 
las  blancas,  y  de  cera  las  grises:  fuerte- 
mente trasluciente:  raspadura  de  lustre  de 
cera  y  semimetálico:  las  hojillas  flexibles 
sin  elipticidad:  no  se  disuelve  en  amoniaco. 

loduro  de  mercurio.  Manchas  de  un  amarillo  subido  de  limón  en 

la  arenisca  abigarrada  de  Casas  viejas:  al 
aire  se  ponen  negras  y  lo  níismo  con 
amoniaco,  por  lo  que  yo  crei  que  fuesen 
Turbit-mineral;  mas  después  he  visto 
■  que  el  protoioduro  artiñeial  de  mercurio 
hace  lo  mismo.* 


CL0BUB08  (muriatos). 


Sal-gema. 


Sal  amoniaco. 


Exaedra  (lam.  21  fig.  152):  crucero  exae- 
dro  perfecto:  de  lustre  de  vidrio  á  cera: 
sabor  salado  agradable.  D.  de  2,  5  á  3,  5. 
P.  de  1,  9  á  2,  2. 

Octaedra  (lam.  22  fig.  166):  crucero  octae- 
dro imperfecto:  en  Ya  figura  no  se  ve  nada 
del  octaedro;  las  caras  V  b  b  son  los  apun- 
tamientos de  las  esquinas  del  cubo,  y  las 
1 1  tru^icamiehtos  de  las  aristas  laterales: 


*  Lo  defcríbí  creo  que  el  año  de  1810  en  unagazeta  de  México;  pero  ja- 
mas dije  lo  que  me  atribuye  Walchner  en  su  Mineralogin  de  1839,  á  saber  s 
r!  su  color  r^o  e»  mq»  obteuro  que  el  del  dnabríe  ohieuro,  y  n»  raepadura  mat 
Of  9  qtie  §e  arta  con  Jodmagmvm^  6  iodure  de  magneeia  y  ctm  ioéuro  de  píaUL 
JBsto  es  nlso  é  imposible»  pues  que  el  ioduro  de  plata  se  cria  en  caliaa  de  tran- 
sición, y  el  de  mercurio  en  arenisca  abigarrada  que  nuestros  prácticos  en  busca 
dr  cinabrio  confundieron  con  la  arenisca  antigua:  buen  dinero  les  costó.  Bste 
es  uno  de  los  nwckos  casos  en  que  les  habría  ilustrado  el  Colega  de  minería. 
£1  selvsniuro  de  zinc  rejo  de  Culebras  es  el  qua  hc^  dicho  que  se  parece  al  ci- 
nabrio. 
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Cloruro  de  calcio 
y  de  magnesio. 

Cloruro  de  plomo 
de  Mendip. 


Plomo  muriocarbo- 

natado. 
Cloruro  de  plomo 

de  Matlok. 


Cobre,  muriatado. 
•dtacamite. 


Plata  córnea. 
(Cloruro  de  plata.) 
Mercurio  córneo. 
(Cloruro  de  mercu- 
rio.) 


de  lustre  de  cera  á  vidrio:  sabor  salada 
punzante.     D.  de  1,  5  á  2.     P.  de  1,  4  á 

1,  6. 

Deben  de  ser  muy  delicuescentes,  y  de  sabor 
acre,  amargo  y  punzante. 

Prisma  rombal  recto  de  102°  27':  crucer© 
muy  perfectx)  paralelo  á  las  caras,  é  imper- 
fecto por  su  corta  diagonal:  blanco  amari- 
llento bajo:  en  masas  cristalinas  hojosas: 
su  lustre  de  diamante  tira  á  nácar  en  las  ca- 
ras del  crucero:  trasluciente.  D.  de  3  á  4. 
P.  7- 

Pirápiide  cuadrada  (lam.  21  ñg.  153):  in- 
clinación de  c  con  g  135°:  crucero  por  ^: 
solo  en  cristales:  amarillo:  de  lustre  de 
diamante  á  cera:  de  transparente  á  semi- 
transparente. D.  de  2,  5  á  3,  25.  P.  d% 
5,  8  á  6,  2. 

Prisma  rombal  recto  de  112*  45'  (lam.  21 
fig.  154):  a  con  a  112^  45';  c  con  c'  lOT* 
10*;  e  con  e  127°  7':  crucero  paralelo  á  la 
cara  P:  sus  cristales  son  prismas  delgados: 
de  lustre  de  vidrio  á  cera:  raspadura  ver- 
de manzana.  D.  de  4  á  4,  5.  P.  de  4  á 
4,  3. 

Exaedra:  sin  cruceros:  dúctil.     D.  de  1  á 

2.  P.  de  5,  4  á  5,  6. 

Pirámide  cuadrada  aguda  formada  por  las 
caras  inferiores  c,  á  la  que  se  agrega  el 
,  prisma  d  (lam.  21  fig.  155):  inclinación 
de  c  con  c'  98°  4';  de  c  con  la  de  abajo  so- 
bre M  136°:  crucero  inaperfecto  por  M: 
dócil.  D.  de  1  á  1,  5.  P:  de  6,  4  á  6,  5. 
Un  cristal  del  Gabinete  de  Berlin  dicen 
que  es  prismático  rombal  biselado  obtusa- 
mente en  los  estremos,  puestas  las  caras  del 
bisel  sobre  las  aristas  obtusas;  á  esto  se 
agrega  que  la  cristalización  artificial  es  la 
misma. 


SSOUNDA  CLASS. 


Fósiles  compuestos  al  modo  de  la^  substancias  orgánicas,  á  las 
cuales  parecen  deber  su  origen,  es  decir,  de  tres  ó  cuatro  princi- 
pios, uno  de  los  cuales  es  el  oxigeno^  combinados  en  un  solo  com* 
puesto. 
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SUBSTANCIAS  ORGANtCAS  POCO   DESC0MP1TS9TAÍ. 


Tflerra  labrantía  ó 
Hianüll». 


Turba. 


Carbón  pardo. 
ídgniíe. 


Biaodila. 


La  tierra  vegetal  de  que  aquí  se  trata,  es  él 
humus  6  el  resultado  de  la  descomposición 
de  animales  y  vegetales,  que  arde  fácil* 
mente  cuando  está  seca,  despide  un  olor- 
vegetal  6  animal,  j  es  susceptible  de 
disolverse  en  el  agua,  y  de  identificarse  con 
los  vegetales.  Está  mezclada  en  diversas 
proporciones  con  la  tierra  arenosa,  arcillosa, 
caliza  6  volcánica,  según  los  diversos  ter- 
renos, cuya  acción  es  puramente  mecánica 
y,  pasiva:  y  ^n  estado  de  mezcla,  es  acar- 
reada y*  depositada  por  las  aguas. 

Parda  6  neg^zca,  esponjosa,  mate  y  terro- 
sa: se  rompe  en  filamentos  estando  seca: 
es  blanda,  compresible  y  lijera;  arde  con 
llama  mas  6  menos  viva  sin  olor  sulfúreo, 
si  no  tiene  piritas,  y  con  humo  espeso  y  fé- 
tido como  de  plantas  secas,  y  deja  mucha 
ceñirá. 

Pardo  que  tira  á  negro:  en  forma  de  ramaui 
y  troncos:  mate  6  centellante:  de  lustre  de 
cera:  textura  concoidea,  6  terrosa,  con  mas 
6  menos  indicios  de  la  estructura  de  la  ma- 
dera: raspadura  parda:  dócil  6  agrio.  D. 
de  1  á  2,  5.     P.  de  1  á  1,  3. 

Gris  verdosa  y  parda  de  hígado:  consta  de 
hojillas  como  si  fueran  de  papel  que  le  datl 
un  aspecto  apizarrado:  muy  blanda;  dó- 
cil, muy  quebradiza.  P.  de  1,  2  á  1,  3. 
En  agua  se  vuelve  trasluciente,  y  sus  ho- 
jas flexibles:  arde  pronto  y  con  llama  vivft 
y  un  olor  insoportable  de  asa  fétida. 


Succino. 


Retinasfalto. 


BS8INAS   F&SIJ«£S. 

Amarillo  6  blanco:  de  lustre  de  cera:  tex- 
tura concoidea:  transparente  6  trasluciente. 
D.  de  2,  5  á  3.     P.  de  1  á  1,  d. 

Pardo  y  amarillo:  en  pedazos  redondeados 
de  superficie  áspera,  en  pequeños  granos  y 
en  revestimiento:  de  lustre  de  cera:  textu- 
ra concoidea  plana  y  desigual:  de  tradu- 
ciente en  los  bordes  ¿  opaco:  agrio  y  muy 


Betún  elástico. 
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quebradizo:  raspadura  blanca. .  D.  de  2  £ 
3.  P.  de  1,  1  á  1,  2. 
Pardo  musco  que  tira  á  rojizo,  y  á  verde  acei- 
'  tuna  obscuro:  en  masas  y  esponjoso,  de 
poco  lustre  de  cera:  textura  concoidea  é 
igual:  elástico:  muy  blando.  P.  de  O,  9 
á  1,  ?3.  Arde  con  olor  no  desagradable 
como  la  disodila. 


ACEITES  f6sILES. 


Nafta. 


Hatchetina. 


Petróleo. 


Gris  amarillenta  clara:  líquida  de  lustre  de 
cera:  transparente:  huele  á  betún:  untuo- 
sa y  muy  volátil.     P.  de  O,  7  á  O,  9. 

Blanca  amarillenta,  amarilla  de  cera,  y  ver- 
dosa; en  figura  de  gotas  6  srumos  pareci- 
dos á  la  cera,  ^6  esperma  de  baltena:  cente- 
llante de  lustre  de  nácar:  en  partecitas  del- 
gadas trasluciente,  sino  opaca:  blanda 
como  el  talco  y  desmoronadiza:  mas  lige- 
ra que  el  agua,  y  sin  olor,  ni  elasticidad. 

Pardo  museo  obscuro:  líquido  espeso,  que 
se  espesa  mas  y  mas  con  el  tiempo,  hasta 
ponerse  duro:  untuoso.  P.  de  O,  87  á  1: 
arde  con  olor  bituminoso. 


BETUNES. 


Betún  mineral, 
(Pez  terrosa). 

Asfalto. 


De  color  pardo  musco:  en  masas:  textura 
terrosa  gruesa:  adquiere  lustre  con  la  raspa- 
dura: muy  blando:  d6cil  y  untuosa. 

Negro  de  pez:  mas  6  menos  lustroso  de  lustre 
de  cera:  textura  concoidea  perfecta:  conser- 
va su  color  y  lustre  en  la  raspadura:  blando, 
quebradizo,  algo  untuoso.  P.  de  1,  I3á 
1,20. 


CARBÓN. 


Garbon  negro.  Color  negro  que  tira  muchas  veces  á  pardo: 

Hulla  ú  hornaguera,  de  lustre  de  vidrio  que  se  inclina  al  de  ce- 
ra: textura  concoidea,  desigual  y  pizarreña: 
raspadura  negra:  agrio  en  poco  grado.  D. 
de  2  á  3.     P.  de  1,  27  á  1,  6. 
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SALES. 


Piedra  melada. 
Meliia. 


Humboldtina. 
(Oxalita.) 


Pirámide  cuadrada  (lam.  21  fig.  156):  incli- 
nación de  P  con  P  118°  19';  de  P  con  P' 
93°  1':  crucero  imperfecto  por  P:  amari- 
lla que  pardea:  de  lustre  de  cera:  las  mas 
veces  de  textura  concoidea.  D.  de  3  á  3^ 
5.     P.  de  1,  4  á  1,  6. 

Prisma  rombal  recto.?  los- cristales  son  muy 
pequeños  y  capilares;  por  lo  común  en 
diapas  y  racimos:  amarilla:  raspadura  mas 
clara:  fibrosa,  granuda  hojosa^  y  mas  co- 
munmente desigual  6  terrosa.  D.  de  2  á 
2,  5.     P.  de  2,  1  á  2j  2. 


APÉNDICE 


DE  f6sIL£S  KO   analizados. 


Beudancia,  Levy.  Romboedro  de  92°  30':  los  cristales  son  pi- 
rámides exágonas  inequiángulas  en  que  con 
las  caras  del  romboedro  fundamental  con- 
curren las  de  otro  mas  agudo:  crucero  por 
el  truncamiento  del  vértice:  negra;  las 
chispítas  delgadas  aparecen  contra  la  luz 
de  un  pardo  obscuro:  lustre  de  cera:  ras- 
padura gris  verdosa:  mas  duro  que  el  es¿ 
pato  flúor,  ün  lijero  examen  dio  á  Wollas- 
ton  óxidos  de  hierro  y  de  plomo.  Se  cria 
con  Jiierro  pardo  fibroso  en  Horhausen  en 
Nassau. 

Blanca  6  amarilla:  en  romboedros  obtusos, 
de  mucho  lustre  de  vidrio  y  transparentes: 
raya  al  vidrio.  P.  3,  1 1 :  no  sufre  altera- 
ción al  soplete:  se  halla  en  el  Vesubio. 

Cristales  capilares  de  color  pardo  rojizo  6 
castaño:  con  sal  fosfórica  da  muestra  de 
cobre:  se  halla  en  los  huecos  de  una  lava 
del  Vesubio, 
de  Entre  gris  de  plomo  y  acero:  en  masas:  de 
poco  lustre  metálico:  en  barras  paralelas 


Biotina  de  Monti- 
celli  y  Covelli. 


Bréislakia. 


Cobalto  bismútico 
Kersten. 
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y  divergeYíteS!  mate  cti  la  raspadura,  y  tiz- 
na mucho  el  polvo:  raya  al  vidrio.    P.  de 
6  á  6,  7. 
Biüitina.  Negra:  raspadura  gris:  en  pequeñas  bolas 

Tierra  verde  firru^   adherentes  de  superficie  lustrosa:  por  den— 

?inasa  fibrosa  de    tro  de  lustre  de  nácar  al  de  vidrio:  textura 
V,  estriada-fibrosa  divergente.     D.    6:  muy 

agria,  y  peso  desconoaido.  Breithaupt  ia^ 
llam&  asíy.  porque  se  funde  muy  fácilmente 
al  soplete  en  glóbulo  vidrioso  bastante  tras- 
luciente, que  no  puede  ser  de  fosfato  de 
hierro, 
üaydenia  do  Cleave-  Cubos  6  romboedros:  roja  que  tira  á  parda: 
land.  «se  cria  con  hierro  espático  y  otros  fSsiles 

en  cintas,  que  arman  en  gneis,  junto  á  Bal- 

timorc  en  Norte  América. 

Hierro  verde.  Verde  y  amarillo:  en  masas  y  arriñonado: 

Sirahliger  Crrünei-    fibroso-estriado  divergente:  raspadura  de 

senstevi.  Ullmann.  un  verde  claro  6  amarillo:  de  blando  á  se- 

miduro.  P.  desconocido.  Calentado  con 
precaución  muda  su  color  en  pardo  y  rojo, 
■  pero  se  funde  con  dificultad  en  glóbulo  ne- 
gro: parece  ser  hidroxido  de  hierro.  Se 
cria  embutido  y  acibérente  á  hierro  pardo 
compacto  en  Nassau. 
Octaedro  rombal  (lam.  22  fig.  167):  incli- 
nación de  M  con  la  de  atrás  sobre  g  101^ 
24';  de  s  con  s  sobre  /  81®  34';  P  con  P 
sobre  M  139®  41';  P  con  P  adyacente  107® 
2';  P  con  la  de  abajo  sobre  s  86®  49':  cru- 
cero muy  perfecto  por  /.  D.  de  3  á  4.  P. 
2,  76. 
Prisma  rombal  recto  (lam.  21  fig.  158):  los 
cristales  son  prismas  exágonos  con  dos 
aristas  de  129*  40'  a  con  la  a  de  atrás,  y 
cuatro  de  115®  10'  a  con/:  son  dominan- 
tes los  gemelos:  crucero  por  el  truncamien- 
to del  vértice  At  amarilla  de  varios  grados. 
D.  de  8,  5  á  9.  P.  de  3,  1  á  S,  e. 
Blanca  y  verde:  en  masas,  arriñonada  y  en 
chapas,  de  poco  lustre  de  vidrio  que  tira  al 
de  cera:  textura  concoidea:  de  transparente 
á  trasluciente:  muy  untuosa,  y  con  el  con- 
tacto mas  lustrosa:  no  se  pega  á  la  lengua. 
En  venillas  de  serpentina  en  Zoblitz  en 
Sajonia.     D.  de  2  i  3.    P.  de  2  á  2,  ít^ 


Hopeina, 
(Hopeite.) 


Humia. 
(Húniite.) 


Kerolíta  de  Br. 
(Piedra  de  cera.) 
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Liguria  de  Viviani.  Prisma  rombal  oblicuo  de  140*  con  las  aris- 
tas obtusas  truncadas:  inclinación  de  la  ca- 
ra terminal  sobre  la  arista  obtusa  152^:  los 
truncamientos  de  las  esquinas  obtusas  for- 
man un  bi^elamiento:  color  verde  manzana: 
de  lustre  de  vidrio  y  cera:  transparente  y 
trasluciente:  raspadura  blanca  agrisada.  D. 
mas  de  6.  P.  3,  5. 

Consta  según  Viviani  de  siliza,   57,45 

Cal, 25,30 

Alumina,     -------7,36 

Magnesia,  -    - 2,5.6 

Oxido  de  hierro,   -----     3,00 
Oxido  de  marganeso,      -    -    -    0,50 
Se  cria  en  una  roca  talcosa  á  la  orilla  del 
Stura  en  los  Apeninos. 
Mohsia  de  Levy,       Romboedro  agudo  de  73^  37':  cristales  ge- 
melos de  eje  paralelo:  negra  de  hierro:  de 
lustre  metílico:  opaca,  agria:  raya  al  vi- 
drio; y  su  forma  coincide  con  la  de  la  eu- 
-     dialita:  no  es  atraída  por  el  imán.    Se  ha- 
lla en  cristal  de  roca  en  el  Delfinado. 
Monophaoía  de  Br.    Blanca:  pirámide  rombal  obtusa,  6  prisma 

roinbal  muy  oblicuángulo,  biselado  en  los 
estiremos,  6  esfénico:  inclinación  de  las 
caras  del  bisel  en  la  arista  terminal  119^; 
y  de  las  mismas  con  las  aristas  laterales 
obtusas  120°  30':  crucero  perfecto  por  la 
corta  diagonal,  de  donde  ha  tomado  el 
nombre  por  ser  muy  claro  y  de  mucho  lus- 
tre. D.  de  6,  2S  á  7,  75.  P.  de  2,  15  á 
.  2,  17. 
NecroAÍtade  Hayden.  Masas  cristalinas  con  cruceros  por  dos  caras 

que  se  cortan  en  ángulo  recto:  blanca  que 
tira  á  azul:  de  lustre  de  vidrio:  traslucien- 
te en  los  bordes:  da  un  olor  desagradable: 
infusible.  D.  8.  P.  desconocido.  Se  halla 
en  Baltimore  en  caliza. 
NuttaUftn  Prisma  cuadrado:  crucero  paralelo  á  las  ca- 

ras del  prisma:  los  cristales  son  prismas 
octágonos:  gris:  de  lustre  de  cera  en  las 
caras  del  prisma,  de  vidrio  en  la  textura: 
mas  blanda  que  la  escapolita,  á  la  que  se  pa- 
rece. Se  cria  en  caliza  junto  á  Bollón  en 
Massachussets. 
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Oimelita  de  Br. 


Qstrania  de  Br.  de 
la  Diosa  Ostra 
flfe  la  primavera. 


Plata  á  modo  de  es- 
tiércol de  ganso. 

Pholerita  de  Gwille- 
min. 


Polvorilla  de  arséni- 
co. 

tdrsenik  Schwürze. 
Paulus. 


Probablemente  rombal:  blanca  agrisada^ 
gris  de  humo  y  amarillenta,  que  se  toma  de 
pardo  obscuro:  de  lustre  entre  vidrio  y  ná- 
car: en  barras  delgadas  divergentes  en  es- 
trellas y.  ramilletes,  agrupadas  en  otras 
granudas,  grandes  y  medianas,  que  forman 
masas:  fuertemente  trasluciente.  D.  de 
5  á  5,  5.  P.  de  2,  7  á  2,  8.  Metida  en  ^ 
la  boca  sabe  mucho  á  barro:  en  cintas  con  * 
espato  calizo  y  datolita  en  traquita  en  Nie- 
derkirchen  en  Rheinbayem. 

Octaedro  rectangular:  inclinación  de  las  ca- 
ras anchas  en  el  vértice  91^  2¿'^  de  las  an- 
gostas 96°  2':  crucero  muy  imperfecto  pa- 
ralelo á  las  caras:  los  cristales  parecen 
prismas  rombales  con  apuntamiento  de 
cuatro  caras,  según  Walchner:  parda  de 
clavo,  por  dentro  mas  clara,  por  fuera  con 
manchas  grises:  de  lustre  de  vidrio r  tex- 
tura concoidea  imperfecta  y  desigual:  muy 
agria:  raspadura  parda  de  clavo  que  tira  á 
gris  claro.  Breithaupt  cree  que  contiene 
un  oxido  nuevo,  y  si  se  verifica  propone 
que  se  llame  asirán  el  metal:  se  cría  en 
Noruega. 

Amarilla:  en  masas  á  modo  de  goma,  en  pe- 

f;aduras  y  revestimiento:  textura  concoidea 
ustrosa:  raspadura  blanca:  semitranspa- 
rente? 
Blanca:  desmoronadiza:  consta  de  pequeñas 
escamas  convexas  blancas,  de  lustre  de  ná- 
car: se  pega  á  la  lengua:  forma  pasta  cor- 
reosa con  el  agua:  da  agua  en  el  matracito: 
infusible. 
Consta  según  Ouillcmin  de  siliza,   40,75 

Alumina, 43,88 

•  Agua,  --.-....  15,36 
Se  cria  en  las  rajas  de  hierro  arriñonado, 
arenisca  y  arcilla  apizarrada  en  el  departa* 
mente  de  AUier  y  junto  á  Mons. 
Negra  agrisada  en  partículas  pulverulentas 
mas  6  menos  coherentes  que  llenan  los  hue- 
cos de  las  vetas  de  piedra  córnea:  parece 
suboxido  natural  de  arsénico,  6  mezcla  de 
protoxido  con  arsénico  nativo.     Se  halla 
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Saparite  de  Schlo- 
theim. 


TachUita  de  Br. 


TefroLta  de  Br. 


Turnería. 


Withamia, 
(Withamite. ) 


Zurlia. 
Zurlite. 


en  Joachimsthal  en  Boemia,  y  á  veces  re^ 
vistiendo  al  cobalto  arsénical. 

Prisma  rectangular:  crucero  por  siis  caras: 
de  azul  de  prusia  claro,  y  blanco  de  plata 
en  ciertas  direcciones:  resplandeciente: 
textura  .  hojosa  y  desigual:  trasluciente: 
raspadura  blanca  agrisada  clara:  raya  al  es- 
pato flúor:  en  cristales  incorporados  con  es- 
pinela en  Pega  6  Ceilan. 

Negra  de  terciopelo  y  pardusca;  en  masas 
y  chapas:  de  lustre  de  vidrio  que  tira  al  de 
cera:  textura  concoidea  pequeña:  opaca: 
raspadura  gris  cenicienta  obscura.  I),  de 
8  á  9.     P.  de  2,  50  á  2,  54. 

Gris  cenicienta  que  se  toma  de  negro:  en 
masas  de  lustre  de  diamante:  textura  que 
pasa  de  desigual  á  concoidea  imperfecta: 
.  crucero  imperfecto  en  varias  direcciones, 
dos  de  las  cuales  se  cortan  en  ángulo  recto: 
raspadura  algo  mas  clara.  *  D.  6.  P.  4,  10. 

Prisma  rombal  oblicuo  (lam.  21  fig.  159): 
inclinación  de  M  con  M  96®  10';  de  P  con 
M  99^  40':  crucero  por  las  diagonales:  los 
cristales  se  parecen  mucho  á  los  del  cobre 
azul:  color  pardo  cetrino:  lustre  de  dia- 
mante: raspadura  blanca  6  "agrisada.  Se 
juntaba  antes  con  la  esfena,  y  se  llam& 
también  Piktit. 

Cristalizada  como  la  epidota  (lam.  13  ñg. 
83):  inclinación  de  r  con  T  128®  20';  de 
M  con  T  116®  40':  roja  de  carmin,  y  de  un 
amarillo  pajizo  bajo,  mirando  por  refracción 
los  cristales  en  direcciones  perpcndicularcs 
una  á  otra,  y  á  su  eje.  D.  de  8  á  8,  5.  P. 
de  3,  1  á  3,  3. 

Prisma  rectangular:  los  cristales  truncados 
á  veces  en  las  aristas  laterales,  y  prolonga- 
dos en  la  dirección  del  eje:  por  fuera  tiene 
una  corteza  blanca,  por  dentro  de  color 
verde  espárrago:  textura  conc6idea:  raspa- 
dura gris  de  perla.     D.  casi  8.     P.  3,  24. 
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CARACTERES  DE  LOS  FOSILE^ 


Cir   TODA  su  EXTENSIÓN.     ■ 

Hierro  Meteórico,  Fe.  (Ni,  Co,  Ch. ) 

Octahedral  Iron,  Jam.  y  M.  (exceptuando  la  primera  subespecie 
de  Jam). — Meteoreiseny  Hausm. — Gediegen  Eísen  (6  hierro 
nativo  de  antes.)  y  Fér  natif,  H. 

Gris  de  acero  claro  que  se  acerca  algo  al  blanco  de  plata,  cuando 
no  está  oxidado.  En  masas,  ramoso  y  nudoso,  eloboso  imperfecto, 
en  octaedros  muy  pequeños  ensartados,  y  et  de  Jiquipilco  en 
México  con  impresiones  mas  ó  menos  redondeadas  como  de  veji* 
^s  que  se  sumieron  al  enfriarse  la  masa:  en  huecos  semejantes 
parece  estar  en  Siberia  el  olivino  en  granos  y  cristales.  También 
hay  hierro  meteórico  diseminado  en  las  piedras  meteóricas  6  aero- 
litas,  cuya  descripción  sigue  adelante. 

Su  superficie  algo  lisa  y  centellante  6  poco  lustrosa,  que  con  el 
tiempo  se  cubre  de  ocre  pardo. 

Por  dentro  poco  lustroso  de  lustre  metálico. 

Textura  ganchosa  pequeña. 

Mas  lustroso  en  la  raspadura:  perfectamente  dúctil:  el  de  Jiqui- 
pilco se  deja  corlar,  limar,  y  extender  bien  con  el  martillo.  D, 
mas  de  7,  5:  muy  resistente:  flexible.  P.  de  7>  5  á  7,  8  se- 
gún Mohs. 

Es  atraído  fuertemente  por  el  imán. 

Entre  los  prodigios  de  que  abunda  Plinio  es  acaso  el  único  que 
ha  salido  cierto  el  que  cuenta  como  sigue:  Differentiaferri  nu- 
merosa. Prima  in  genere  terrw  cfelive. — ítem/erro  fplnissej 
in  Lucanis  anuo  ante  quam  M»  Crassus  a  Parthis  interemp- 
fus  esL    Effigies  quas  pluit  spongiartim/ere  similis  fuiU 

La  lluvia  fue  menuda  en  Jiquipilco  por  la  pequenez  de  los  pe- 
dazos que  se  hallan  enterrados  en  la  tierra  vegetal;  oero  cayeron 
E andes  masas  en  Zacatecas,  Durango,  Hacienda  del  Potosí^  &c. 
I  de  Durango  según  Klaproth  tiene. 

Hierro, .    .    96,75 

Niquelo,     ------       3,25 

Bercelio  solo  cita  este  como  nativo,  y  yo  creo  también  que  no 
hay  mas,  si  no  confirma  el  tiempo  el  que  aseguraban  haber  hallado 
los  ce.  Coeto,  y  Gotero  en  cintas  de  un  dedo  y  dos  de  ancho,  en- 
conglomerado  arriba  de  la  Hacienda  de  Agua  Blanca  junto  á  Ca- 
torce, y  ^1  pedazo  de  hierro  nativo,  que  está  en  el  gabinete  del 
Dr.  Stoll  de  Teplitz^  el  cual  según  Pusch  tiene  en  ambos  lados  los 
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pespaldos  cuarzosos  de  la  cinta,  y  es  de  Jorgany  junto  á  Platten 
en  Bohemia.     En  todo  caso  no  quiero  parecerme  á  Plinio. 


JIETEOROLITA. 

/  AeroliteSy  Ceraunites  6  Piedras  de  rayo. 

Por  dentro  blanca  agrisada,  gris  cenicienta  clara  y  de  humo,  y 
á  veces  con  pegaduras  verdosas:  por  fuera  tiene  una  corteza  del- 
gada negra  pardusca,  6  de  hierro  lisa  y  lustrosa,  6  áspera  y  poco 
lustrosa. 

En  masas  esferoidales  y  en  pirámides  cortas  cuadrangularet 
oblicuángulas  truncadas,  cuya  forma  se  percibe  aun  en  las  que 
mas  se  diferencian  por  su  agregación  y  principios  químicos.  Esto 
indica  una  ley  general  de  formación. 

Por  dentro  mate,  rara  vez  poco  lustrosa  de  lustre  de  vidrio. 
Textura  terrosa,  pocas* veces  astillosa. 
Tiene  á  veces  partes  separadas  granudas  finas. 
Opaca:  algunas  astillas  traslucientes. 

Por  dentro  blanda  y  aun  desmoronadiza:  la  corteza  rara  vez  al- 
go vitrificada,  de  poco  lustre  metálico,  6  solo  con  un  viso  rojo  de 
cobre:  raya  al  vidrio,  6  da  escasamente  chispas  con  el  eslabón. 
P.  de  3,  4  á  3,  7. 
Es  atraída  por  el  imán. 

Al  soplete  se  cubren  los  fragmentos  de  un  vidriado  negro,  y 
las  esquinas  se  funden  también  en  vidrio  negro. 

La  aerolita  de  Erxleben  di&  á  Stromeyer  por  100:^ 

Hierro 24,415 

Niquelo 1,579 

Azufre 2,952 

Siliza 36,320 

Magnesia       -----     23,584 

Alumina -       1,604 

Cal 1,922 

.  Oxídulo  de  hierro  -  -  -  5,974 
Oxídulo  de  márganeso  -  0^705 
Oxídulo  de  cromo  -  -  -  0,246 
Sosa 0,741 


99,642 

También  encontró  cobalto  en  otra  del  Cabo  de  Buena  Esperanza. 

Tiene  en  su  interior  hierro  nativo  en  granos^  denticular  y  co- 

ralijbrme?  con  pirita  magnética  diseminada,  granos  de  olivino, 

&c.     Se  ignora  si  su  origen  es  atmosférico,  lunar  6  terrestre:  la 

opinión  de  Chladni  que  fueron  globos  de  fuego,  cuyo  movimiento 
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'dt  revolución  perturbó  algún  planeta  aproximándolos  á  la  tierra, 
68  la  mas  seguida. 

Por  ser  tan  diferente  del  hieiTO  meteftrico  por  su  composición 
y  caracteres  me  ha  parecido  ponerla  aquí,  tomándola  de  la  orictog- 
nosia  de  Leonhard,  porque  siendo  una  combinación  de  hierro 
puro  con  silicatos  de  magnesia,  alumina,  cal,  &c.  puede  esta  influir 
algún  día  en  el  conocimiento  de  su  formación. 


COBRE    NATIVO.  Cu. 

Octahedral   Coppcr,   Mohs  y  Jam. — Gediegen   Kupfer,   W. — 
Cuivre  natif,  H. 

Rojo  de  cobre  tomado  de  paixlo  y  amarillento,  y  á  veces  con 
revestimiento  verde. 

En  masas,  diseminado,  en  pedazos  esquinados,  en  granos,  cha- 
pas y  pegaduras,  en  racimos,  filamentoso,  dendrítico  irregular, 
ramoso  con  impresiones,  y  cristalizado  (lam.  3  íig.  1.)  Las  letras 
abe  indican  el  paso  del  cubo  al  octaedro  por  el  truncamiento  de 
las  esquinas,  y  lais  d  e  el  del  octaedro  al  dodecaedro  rombal 
por  el  truncamiento)  de  las  aristas:  la  figura  grande  es  la  combina- 
ción del  cubo  con  el  octaedro,  y  el  dodecaedro  rombal.  Hay  unas 
dobles  pirámides  exágonas,  que  Mohs  quiere  que  sean  gemelos. 
También  según  Breithaupt  se  atraviesan  en  cruz  dos  cristales  co- 
mo e,  pero  aplastados  y  prolongados  y  formando  gemelos,  como 
en  la  harm6toma  6  piedra  de  cruz:  lo  común  es  que  sean  octaedros 
adheridos  por  sus  caras. 

Los  cristtes  pequeños  y  muy  pequeños,  á  veces  en  agujas  y 
atravesados,  y  muy  incorporados  unos  con  otros,  y  formando  los 
cstremos  de  figuras  particulares. 

Por  fuera  lisos  y  resplandecientes,  6  lustrosos,  si  no  están  to- 
mados. 

Por  dentro  varía  de  poco  lustroso,  á  fuertemente  centellante  de 
lustre  metálico. 

Textura  ganchosa:  fragmentos  romos. 

Casi  resplandeciente  en  la  raspadui:a,  y  muestra  en  ella  su  ver- 
dadero color:  dúctil:  resistente,  flexible.  D.  de  3  á  4.  P.  del 
cristalizado  8,  30  seguil  Br. 

Se  encuentra  siempre  con  ocre  de  hierro  pardo,  cobre  rojo, 
malaquita,  y  cuarzo,  comunmente  en  vetas,  aunque  también  en 
mantos  y  capas  en  montañas  primitivas,  y  de  transición,  y  en  las 
mas  antiguas  de  capas.  A  veces  es  muy  nuevo  como  el  de  ce- 
mentación. En  las  cercanias  del  cobre  nativo  no  se  hallan  mas 
que  minerales  de  cobre.  A  los  criaderos  de  mi  traducción  de  las 
tablas  de  Kársten  se  agregará  el  de  Chihuahua  en  grandes  masa^ 
en  la  superficie,  y  el  de  Inguaran. 
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Siendo  tan  abundante  en  la  superñcie  de  los  países  incultos,  es 
natural  que  fuese  el  primer  metal  que  trabajasen  los  hombres,  y  el 
arte  de  ligarlo  con  estaño  para  los  instrumentos  de  guerra,  y  uten- 
silios cortantes  fue  conocido  hasta  de  los  Troyanos  y  Etruscos. 
Los  antiguos  Mexicanos  y  Peruanos  mas  hábiles  que  los  Griegos 
y  los  Romanos  cortaban  y  taladraban  la  esmeralda,  la  nefrita,  el 
▼erde  de  Córcega,  y  aun  la  roca  verde,  que  es  tan*  resistente,  usan- 
do también  de  arena  fina.    Agregando  á  lo  bien  forjados  que  esta- 
ban, para  aumentar  su  densidad,  el  poco  hierro  qne  tiene  natural- 
mente todo  cobre,  salian  los  instrumentos  sin  necesidad  de  recur- 
rir al  secreto  del  temple,  como  el  hacha  de  los  antiguos  Galos  que 
encontró  Dupont  de '  Nemours,  que  cortaba  la  leña  como  las  del 
dia  sin  romperse  ni  mellarse,  y  tenia  según  Vauquelin  87  partes 
de  cobre,  3  de  hierro  y  9  de  estaño. 

Cs  mucho  su  uso  en  las  artes  y  manufacturas;  y  solo  seria  de 
desear  que  se  desterrase  de  las  cocinas  como  se  hizo  en  Suecia,  que  . 
es  el  pais  del  cobre,  erigiendo  una  estatua  de  este  metal  á  Scheflfer, 
á  pesar  que  propuso  la  ruina  de  un  ramo  de  comercio  tan  lucrati- 
vopara  el  pais.  El  descubrimiento  de  Sir  Humphry  Davy  de 
que  puede  librarse  el  cobre  de  ser  corroído  por  el  agua  del  mar, 
electrizando  negativamente  su  superficie,  aumentará  su  uso  para  for- 
rar los  buques,  que' se  iba  minorando.  En  efecto  las  canezas  de 
los  clavos  de  hierro  taladraban  el  forro  de  cobre  que  los  cubría,  lo 
que  se  evita  pegando  al  cobre  de  trecho  en  trecho  chapitas  de  zinc. 
La  acción  galvánica  de  ambos  metales  electriza  negativamente 
la  superficie  del  cobre,  y  el  hÍQrro  es  el  corroído  por  el. agua  del 
mar  en  lugar  del  cobre. 


Bismuto  Nativo.  Bi. 

Octahedraí  Bismuth,  Mohs  y  Jam. — Gediegen  Wísmuth,  W.-^ 
Bismuth  natif,  H. 

Blanco  de  plata  que  rojea  mucho:  se  toma  al  aire  de  los  colores 
del  flecho  de  paloma  y  hierro  pavonado. 

Rara  vez  en  masas,  sino  diseminado  é  incoi-porado  con  otros  fó- 
siles especialmente  cobalto,  en  pegaduras,  denticular,  reticular,  en 
hojillas  embutidas  con  la  superficie  rayada  en  plumas,  y  cristaliza- 
do én  tetraedros  con  las  esquinas  mas  ó  menos  truncadas,  en  octae- 
dros y  cubos. 

Los  cristales  pequeños  y  muy  pequeños,  resplandecientes  6  lus- 
trosos, aunque  pierden  el  lustre  tomándose. 

Por  dentro  lustroso  y  resplandeciente  de  lustre  metálico. 

Textura  hojosa  plana  y  perfecta  de  cuádriple  crucero  de  hojaS; 
como  en  el  espato  flúor,  que  produce  octaedros. 


84 

Fragmentos  poco  agudos. 

El  que  está  en  masas  tiene  partes  separadas  granudas  poqueílas 
y  muy  pequeñas. 

Conserva  su  color  y  lustre  en  la  raspadura. 

Dócil  que  pasa  á  dúctil. 

Poco  resistente.    D.  de  2  á  3.    P.  9,  737.  segjun  Mohs. 

En  el  matracito  no  se  subliman  el  bismuto  ni  el  antimonio  al 
calor  que  aguanta  el  vidrio.  El  bismuto  no  humea  casi  en  el  tu- 
bo  abierto  si  no  está  junto  con  azufre,  y  el  metal  se  cubre  de  oxido 
fundido  pardo  obscuro,  que  al  enfriarse  se  vuelve  amarillento: 
corroe  al  vidrio,  y  en  la  hojilla  de  platina  á  un  fuego  fuerte  la  ta- 
ladra. 

Estando  fundido  se  cristaliza  muy  fácilmente. 

En  vetas  en  montañas  primitivas,  de  transición  y  de  capas,  acom- 
pañando comunmente  metales  de  cobalto  y  niquelo,  y  aun  i  veces 
la  plata  nativa:  las  matrices  son  cuarzo,  piedra  cornea,  y  espato 
calizo. 

Forma  varias  ligas,  y  el  oro  y  la  plata  salen  mas  finos  con  él 
que  con  el  plomo,  aunque  á  riesgo  de  perderse  mas. 


J^  .  Plata  Nativa.  Ag. 

Hexahedral  Silver,  Mohs  y  Jam. — Gediegen  Silvcr,  W. — Ar- 
gent  natif,  H,— (en  México  Plata  blanca  6  virgen.) 

Su  color  blanco  de  plata  está  tomado  frecuentemente  en  el  cria- 
dero, ó  se  toma  fuera  de  él  de  amarillento,  después  de  pardusco,  y 
al  fín  de  negro  pardusco. 

Rara  vez  en  masas  sino  diseminada,  en  pegaduras  y  chapas,  en 
pedazos  esquinados  y  en  granos;  mas  comunmente  denticular,  fila- 
mentosa, capilar,  y  en  forma  de  fieltro,  reticular,  dendrítica  irregu- 
larmente, en  racimos,  en  hoj illas,  nudosa,  con  impresiones  de  cu- 
bos y  pirámides  exágonos  de  cuarzo,  y  prismas  largos  exágonoí 
de  espato  calizo,  y  en  los  cristales  de  la  lam.  3  fig.  2,  y  los  geme- 
los son  octaedros  adheridos  paralelamente  á  una  cara. 

Los  cristales  pequeños  y  muy  pequeños:  los  octaedros  agrupa- 
dos en  sartas,  ú  oblicuamente  pasando  á  la  forma  dendrítica,  y  los 
cubos  rectamente  pasando  á  la  reticular. 

La  superficie  de  los  cristales  lisa,  la  de  las  figuras  particulares 
rayada  á  lo  largo,  y  la  de  las  hojillas  encostrada;  y  varía  de  res- 
plandeciente á  poco  lustrosa. 

Por  dentro  de  poco  lustrosa  á  fuertemente  centellante  de  lustre 
metálico. 

Textura  ganchosa  fina:  fragmentos  romos:  opaca.  , 

Raspadura  más  lustrosa,  casi  resplandeciente.    D.  de  4  á  4^  5: 
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perfectamente  dúctil,  flexible,  resistente.  P.  de  10  á  10,  6  se- 
gún Br. 

Es  muy  ütil  para  excitar  el  galvanismo  en  la  pila  de  Volta.  Se 
cristaliza  al  soplete,  si  no  es  muy  grande  el  globulito^  en  octaedros 
en  que  se  distinguen  á  un  tiempo  los  truncamientos  de  las  esqui- 
nas 6  las  caras  del  exaedro,  y  los  de  las  aristas,  6  las  caras  del  do- 
decaedro, y  se  pueden  medir  con  el  goniómetro  de  reflexión  los 
ángulos  del  octaedro  especialmente  según  Haidinger. 

Es  muy  singular  la  porción  de  oxígeno  que  absorve  la  plata  li- 
quidada a)  fuego  sobre  todo  en  grandes  cantidades,  que  es  el  que 
produce  el  gallear  en  la  copela  cuando  se.  enfria,  cuya  causa  se  ig- 
noraba hasta  que  la  descubrieron  Dalton  y  Samuel  Lucas.  En 
efecto  al  enfriarse  la  plata  líquida  se  cuaja  priifiero  la  sup)erfícíe,  se 
resquiebra  y  despide  por  las  rajas  un  vapor  elástico,  que  es  el  oxí- 
geno que  absorvió  cuando  estaba  fundida.  Los  prácticos  sabian  que 
una  cortísima  porción  de  cobre  impedía  el  galleo,  y  es  porque  im- 
pide la  oxidación  de  la  plata,  y  no  habiendo  absorción  de  oxígeno 
cuando  está  liquidada  no  tiene  que  desprenderse  después  cuando 
se  coagula.  Así  es  como  la  teoría  hace  desaparecer  los  milagros  de 
la  práctica:  para  esta  todos  son  prodigios  por  lo  menos. 

En  montañas  primitivas  y  de  transición  en  vetas:  en  las  de  ca- 
pas es  muy  rara  y  en  las  de  acarreo  es  secundaria  su  formación 
y  también  escasa.  En  las  vetas  son  sus  compañeros  brunoespato, 
espato  calizo  y  pesado,  cuarzo  y  espato  flúor,  y  los  demás  minera- 
les de  plata,  pirita  sulfúrea,  blenda  y  galena.  Las  chapas  y  pega- 
duras están  en  la  roca  de  los  respaldos  cuando  es  pizarreña  y  en- 
tre sus  comisuras;  y  en  la  hornblenda  apizarrada  se  aumenta  tanto 
.su  grueso  que  enriquecen  la  veta  principal.  Las  formaciones  mas 
curiosas  de  México  son  para  mí  la  de  Batopilas  en  grandes  ojos 
en  brunoespato,  y  la  dendrítica  de  Tasco  en  lo  interior,  y  en  la  su- 
perficie de  grandes  cristales  de  selenita. 

Todos  saben  su  uso  para  la  amonedación,  y  los  artículos  de  lujo: 
la  que  está  bien  pura  sirve  para  los  utensilios  de  química  y  do 
farmacia. 


Meacurio  NATfVO.    Hg. 

Fluid   Mercury,  Mohs  y  Jam. — ^Gediegen  Quecksilber,  W. — 
Mercure  natif  H. 

Blanco.de  estaño:  en  globulillos  diseminados,  y  en  lo  interior 
de  ampollas  6  vegiguillas  de  mercurio  corneo,  &  de  cinabrio  crista- 
lizados. 

Resplandeciente  de  lustre  metálico. 

Opaco. 
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Líquido  sin  mojar:  se  cuaja  con  el  frió  de  32^  bajo  cero  de 
Reaumur. 

Muy  frió  al  tacto.     P.  de  13,  581  á  15  según  H.  y  Br. 

Sus  compañeros  son  el  cinabrio,  el  mercurio  córneo  y  la  amal- 
gama natural.  Las  montañas  en  que  se  halla  pertenecen  al  perio- 
do de  capas,  y  verosímilmente  á  la  formación  del  carbón.  En  las 
primitivas  es  mucho  mas  escaso  como  en  pizarra  y  mica  pizarra. 
Sus  criaderos  son  siempre  mantos  y  capas. 


3 
/  Amalgama.  Ag.  Hg. 

Dodecahcdral  Mercury,  Mohs  y  Jam. — ^Natürlicbes  Amalgam, 
W. — Mercure  Argental,  H. — Hidrargure  d'argent  ó  Amalga- 
me de  Beüdant. — ^En  México  Pella  natural. 

Entre  blanca  de  estaño  y  de  plata,  según  tiene  mas  6  menos 
plata;  la  mas  consistente  es  la  mas  blanca  de  plata. 

Se  halla  en  pequeñas  masas  formando  cintas,  diseminada  en 
pequeñas  porciones  redondeadas,  y  cristalizada,  fíg.  161  lam.  22. 

Los  cristales  pequeños  y  muy  pequeños,  por  lo  común  adhe- 
rentes  solitarios,  y  de  caras  lisas  y  resplandecientes,  6  lustrosas  de 
lustre  metálico. 

Por  dentro  lustrosa  6  poco  lustrosa  del  mismo. 

La  textura  parece  desigual  de  grano  pequeño,  6  concoidea  pe- 
queña y  plana,  cuando  se  puede  observar. 

Opaca:  de  dócil  á  peco  dúctil:  quebradiza. 

Cruje  mucho  cuando  se  corta  6  comprime  entre  los  dedos,  según 
está  mas  ó  menos  blanda. 

P.  de  los  cristales  13,  755  según  M. 

En  un  matracito  hierve,  salta  y  despide  el  azogue,  dejando  una 
masa  algo  esponjosa,  que  se  reduce  á  glóbulo  de  plata  sobre  el  car- 
bón. 

La  semilíquida  se  cria  con  mercurio  y  cinabrio,  y  en  general 
no  pertenece  á  los  criaderos  de  plata,  pues  solo  se  halla  acciden- 
talmente en  los  de  mercurio.  La  aemidura  se  cria  en  pequeñas 
porciones  en  cintas  con  plata  nativa  en  una  roca  arcillosa  blanca 
en  Dos  Puentes,  donde  se  halla  mas  escasamente  que  la  blanda. 


Paladio.  Pa. 

2\ative  Palladium  Phill; — Gediegen  Palladium. 

(iris  de  acero  que  se  inclina  al  blanco  de  plata. 
En  granos  y  hojillas  sueltas,  y  cristalitos  confusos. 
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Lastre  metálicd. 

Dureza  superior*  á  la  del  hiejro  forjado. 

Dúctil  y  maleable  cuando  está  puro,  y  flexible  en  hojillas  delga- 
das con  poca  elasticidad. 

P.  de  11,  8  á  12,  1. 

Se  reduce  á  un  calor  fuerte:  es  infusible  al  soplete,  pero  se  lí- 
quida fácilmente  con  azufre  al  fuego  de  reducción,  y  al  de  oxida- 
ción se  quema  el  azufre  y  queda  el  paladio  puro.  Tratado  con 
precaución  en  una  hojilla  de  platina  sobre  la  lámpara  de  espíritu 
de  Tino,  hasta  que  empieza  á  rusentarse,  se  toma  de  azul,  cuyo 
color  desaparece  continuando  el  fuego.  En  un  matracito  con  bi- 
sulfato de  potasa  se  disuelve  en  él,  dando  ácido  sulfuroso,  y  des- 
pués de  frío  se  pone  amarillo.  El  matracito  debe  ser  ancho  para 
que  no  rebose  la  materia. 

Se  halla  revuelto  con  granos  de  platina  en  los  criaderos  de  oro 
del  Brasil,  y  contiene  algo  de  iridio  y  platino.  El  Dr.  Wollaston 
fue  el  descubridor,  quien  lo  denominó  así  por  el  planeta  Palas. 


Platina.  Nativa.   Pt 

Native  Platina,   Mohs   y   Jam. — Gediegen  Platin,   W.— Po- 
lyxen,*  Hausm. — ^Platine  natif  ferrifere,  H. 

« 

Color  grís  de  acero,  á  veces  algo  claro.  En  *granos  redondos,  pe- 
queños y  muy  pequeños,  y  aplastados,  lisos,  y  de  poco  lustrosos  á 
lustrosos  de  lustre  metálico.  Los  pedacitos  esquinados,  si  son  le- 
gítimos, han  de  ser  muy  raros,  y  si  se  hallaban  con  impresiones  de 
cnstalitos  de  cuarzo,  hacian  creible  que  se  encontrase  en  masas,  y 
en  vetas,  como  dijo  nuestro  célebre  Ulloa:  en  efecto  sus  criade- 
ros primitivos  son  vetas,  que  arman  en  sienita,  y  roca  verde  ses- 
gan JBousingault 

Por  dentro  no  se  descubre  bien  su  textqra  ganchosa,  pero  la 
tiene  :  Sowerby  la  observó  hojosa  con  los  cruceros  del  octaedro. 

Resplandeciente  en  la  raspadura:  dura  mas  de  7, 5:  dúctil,  flexi- 
ble, y  muy  resistente.  • 

P.  17,  232  según  Mohs;  y  21  de  la  forjada. 

Se  halla  en  terrenos  de  acarreo,  con  granos  de  oro,  y  arena  fina 
magnética,  jacintos  y  otras  piedras  preciosas,  y  paladio  é  iridio 
nativos. 

Ademas  del  platino,  que  es  el  dominante,  tiene  la  platina  hierro. 

*  Porser  U  platina  común  una  )¡^  tan  complicada  la  Uamó  HatLsiDHnn  P«- 
lyxena  ó  de  muchos  huespedes,  en  lo  que  no  le  ha  seguido  nadie,  y  Platina  á 
ia  ligada  con  oro  según  WoUoston  dei  Brasil»  que  ye  cvloco  en  el  oro  gris  á 
falta  de  análisis- 
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cromo,  titanio,  cobre  y  los  metales  nuevos  osm'io,  rodio,  iridio  y 
paladio. 

De  la  mina  de  01*0  de  Condoto  en  el  Chocó  es  la  gran  pepita  de 
platina,  que  está  en  el  Museo  de  Madrid,  y  pesa  mas  de  libra  y 
media  según  Phillips  y  Mohs:  mayor  es  la  del  Ural,  que  pesa 
diez  libras  y  media  rusas.  Se  ha  hallado  también  en  Santo  Do- 
mingo, y  la  mas  pura  químicamente  en  Matto  Grosso  en  el  Bra- 
sil. La  que  decian  platina  de  Oaxaca  me  preporoionó  el  descu- 
brimiento de  la  marganesa  sulfúrea. 

La.  dificultad  que  tienen  en  corroerla  la  mayor  parte  de  los  reac- 
tivos y  su  poca  fusibilidad  la  hacen  muy  preciosa  para  los  usos 
químicos.  Se  usa  también  para  cubrir  metales,  pintar  en  porce- 
lana, y  en  Rusia  para  moneda:  mucho  antes  pudieran  haber  hecho 
lo  mismo  los  Españoles.  También  se  rusienta  el  cloruro  de  pla- 
tina amoniacal  que  se  descompone  con  el  calor,  y  deja  platina  me- 
tálica muy^  subdivid¡da,6  esponja  de  platina:  dirigiendo  sobre  ella 
un  corriente  de  hidrógeno  se  calienta  hasta  rusentarse,  y  luego  se 
pone  rusiente  blanca  é  inflama  al  hidrogeno.  Los  hilos  de  pla- 
tina no  pueden  adelgazarse  mas  que  hasta  '5^:  para  sacar  hi- 
lo mas  fino  discurrió  Wollaáton  el  siguiente  método:  cubrió  un  hi- 
lo de  platina  con  un  cilindro  mas  grueso  de  plata,  pasó  ambos  por 
la  hilera,  y  disolvió  fai  plata  ea ácido  nítrico:  el  hilo  que  quedó  era 
tan  fino  que  apenas  se  podia  distinguir  á  simple  vista. 


OsMicHo  DB  Iridio.  Ir.  Os. 

Irldium,  Mohs  y  Jam. — Alloy  of  Iridium  and  Osmium,  Phill. 

Osmium-Iridium  de  los  Alemanes. 

Gris  de  acero  bajo;  en  granos  muy  pequeños  y  aplastados  de 
lustre  metálico,  y  en  prismas  (lam.  10  fig.  53.) 

Crucero  perpendicular  al  eje:  mas  duro  que  la  platina,  y  agrio 
según-  Mohs. 

y.  19,  5  según  Wollaston. 
.  Rusentado  con  salitre  en  un  matrac^to  da  un  olor  parecido  al  de 
cloro,  que  es  el  del  oxido  de  osmio. 

ICs  una  liga  de  osmio  6  iridio,  aunque  se  ignora  la  proporción; 
y  se  halla  en  Colombia  en  los  criaderos  de  la  platina  como  en  Si- 
beria  y  en  el  üral.     Wollaston  la  dio  á  canocer  el  primero. 

Queda  en  el  sedimento  de  la  arena  platinífera,  después  de  di- 
suelto el  platino  en  ácido  nitro-muriático. 


fÓ 
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Oro  Nativo.  Aü. 

Hexahedral  6old,  Mohs  y  Jam. — Oediegen  Gold,  W. — Or  na- 
tif,H* 

I.  Subido. 

De  color  de  oro  perfecto. 

Rara  vez  en  masas,  sino  diseminado  de  todos  tamaños,  á  vecea 
tan  finamente  que  no  se  percibe  á  simple  vista,  en  pegaduras,  en 
pedazos  romos  algo  aplastados,  como  lo  están  también  los  granos  6 
pepitas,  en  hojillas  curvas,  y  cristalizado,  (lam.  3  fíg.  3). 

En  Matto  Grrosso  en  el  Brasil  hay  comoinaciones  semejantes  á 
la  figura  206,  lam.  24  que  son  muy  curiosas  por  su  claridad  y  tama^ 
ño  &  veces  de  un  guisante. 

Brcithaupt  agrega  el  cristal  trapezoidal  de  la  leicita,  que  es  ge- 
melo para  Mohs.  (lam  3  fig.  3J. 

Los  cristales  pequeños  y  muy  pequeños,  rarísima  vez  medianos 
y  adherentes.  á  veces  en  pequeños  grupos. 

Por  fuera  lustroso  y  resplandeciente  de  lustre  metálico. 

Por  dentro  lustroso,  y  poco  lustroso  del  mismo. 

Textura  ganchosa. 

Lustroso  y  aun  resplandeciente  en  la  raspadura* 

Blando  de  3,  5  á  4,  5:  dúctil,  flexible. 

P.  de  15  á  19:  este  es  el  mas  puro. 

Sus  compañeros  son  cuarzo  y  pirita  cábica,  en  maatos  y  vetas 
de  montañas  primitivas  y  de  transición:  así  se  halla  diseminado 
en  abundancia  en  las  gruesas  lajas  de  cuarzo,  con  clorita  y  turma* 
lina,  hierro  espejado  y  oxido  rojo  de  hierro,  observadas  por  Esch* 
Wege  en  el  Brasil,  á  cuya  destrucción  atribuye  los  terrenos  de 
acarreo  de  esa  parte  del  globo,  con  oro,  platina,  y  diamantes,  ru- 
tilo, gergon,  distena  y  otros.  Generalmente  en  las  madres  de  los 
ríos,  arrastrado  por  fas  corrientes  que  caen  de  montañas  altas,  y 
se  saca  mucho  de  los  lavaderos  de  oro.  Se  halla  también  en  ter- 
renos secundario^»  como  en  Transilvania,tal  cual  vez  con  antracita. 

Los  telururos  contienen  mucho:  el  metal  hojoso  6  de  Nagyag 
tiene  9  por  100,  el  metal  amarillo  261  por  100,  y  el  escrito  hasta 
30  por  100:  también  se  hallan  muchas  piritas,  ^ena  y  rosicler^ 
con  los  cuales  está  mezclado,  no  combinado.  Él  nativo  disemina- 
do en  las  rocas  se  saca  moliéndolas  con  agua  y  haciendo  pasar  las 
harinas  sobre  planos  inclinados  cubiertos  de  gerga,á  la  que  se  pe- 
gan las  hojillas  y  granitos  de  oro,  que  se  separan  lavándola  eo 
tinas. 

II.    DX   COLOK   D£   LATÓN. 

Amarillo  de  latón  de  todos  grados. 

Finamente  diseminado^  en  granos,  en  hojillas,  capilar,  filamen- 
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toso,  musgosa,  reticular,  y  parece  propio  del  el  octaedro  segmini- 
forme  de  Haüy  con  dos  caras  opuestas  mayores  que  las  demás. 

En  los  demás  caracteres .  conviene  con  el  anterior:  solo  el  peso 
es  menor,  12,713  segjun  Kársten.  Es  el  mas  común  en  la  natu- 
raleza. 

Se  halla  en  vetas  en  montanas  de  transición  de  vacia  gris,  y  pór- 
fido según  Jam.  y  en  las  formaciones  de  plata  nativa,  sulfárea  dúc- 
til y  agria,  y  rosicler.  Es  muy  estrano  que  siendo  la  vacia  gris 
de  mas  fácil  descomposición  que  el  cuarzo,  escasee  este  oro  en  los 
terrenos  de  acarreo;  por  lo  que  pienso  con  Breithaupt  que  el  que 
se  halla  diseminado  en  la  vacia  gris  como  el  estaño  es  el  oro  subi- 
do. Este  otro  se  cria  diseminado  fínamente  sea  en  los  metales,  sea 
en  las  matrices,  ó  en  hojillas  y  crístalitos  en  las  comisuras  de  la  roca: 
el  de  la  mina  de  Rayas  está  en  hojillas  en  el  cuarzo:  en  el  mineral  del 
Oro  á  siete  leguas  al  nordeste  de  Zimapan  está  la  veta  de  San  Ni- 
colás de  Tolentino,  y  una  de  las  matrices  que  abunda,  como  en  el 
Banato,  es  el  granate  pardo,  y  mas  el  verde  en  dodecaedros  rom- 
bales, y  no  en  cristales  trapezoidales  como  la  leicita;  y  sin  embar- 
go hay  quien  diga  que  se  halla  oro  con  leicita  en  México:  lo 
acompaña  también  cobre  abigarrado  allí  y  en  Mazapil:  de  este  ha 
sacado  el  O.  Herrera  por  repetidos  ensayes  18  por  ciento  de  plata. 

IIL  Gris. 

Amarillo  de  latón  sucio  tirando  á  gris  de  acero. 

En  muy  pequeños  granos  aplastados  con  la^uperficie  áspera  y 
poco  lustrosa,  6  en  pedazos  porosos  y  esponjosos,  globosos  6  con 
pequeñas  eminencias. 

Raspadura  lustrosa. 

No  obedece  al  imán. 

Es,  creo,  el  que  describe  W&Uaston  como  una  liga  de  platino 
con  muy  poco  oro  en  los  lavaderos  de  oro  del  Brasil. 

Jam.  dice  que  es  mas  pesado  que  el  amarillo  de  latón  y  menos 
que  el  subido.  Será  también  mas  duro:  acaso  es  el  que  según  Br. 
llega  á  4,  5.  En  los  caracteres  del  oro,  como  género,  dice  que 
vana  la  dureza  de  3,  5  á  4,  5,  y  le  queda  que  adivinar  al  lector  á 
qué  especie  corresponde  cada  grado.  Lo  mismo  digo  del  peso  es- 
pecíñco  cuando  se  asijgna  de  montón.  ¿  No  probará  esto  que  no  se 
deben  describir  los  fósiles  genéricamente,  sino  cada  especie  á% 
por  sí  ?  Así  iusgaba  Wérner. 

El  uso  del  oro  es  aun  mas  extenso  que  el  de  la  plata. 


ELECTRO   Ú   ORO   FLATOSO. 

Argent  natif  aurifere,  H. 
Entre  amarillo  de  latón  y  blanco  de  plata. 


Oi 

Diseminado  en  pequeñas  porciones^  en  pegaduras,  denticular, 
en  hojillas,  musgoso,  y  en  cubos  según  Klaproth. 

Las  hojillas  resplandecientes:  las  demás  figuras  de  poco  lustro- 
sas á  centellantes:  dúctil. 

Su  color,  figura  y  mayor  peso  lo  distinguen  de  la  plata  nativa; 
y  el  peso  menor,  del  oro  amarillo  de  latón. 

£n  Schlang^nberg  en  Siberia,  con  piedra  córnea  astillosa  gris 
azulada,  y  á  veces  con  pirita  y  espato  pesado. 

Según  Klaproth  consta  de  64  partes  de  oro  y  36  de  plata;  y  lo 
llamó  electro  por  lo  que  dice  Pfinio,  á  saber:  Omni  auro  ineat 
argtntum  vario  pondere,  Ubicxtmque  quinta  argenti  porfió 
esty  el^trum  vocatur. 


Telurio  Nativo.  Te. 

Nati  ve  Telluriiyn,  Mohs. — ^Ilexhahedral  Tellurium,  Jam. — Ge- 
díegen  Silvan,  W. — ^Tellure  natif,  H.— Oro  problemático  de 
mis  tablas. 

Blanco  de  estaño  que  se  inclina  al  de  plata. 

En  masas,  diseminado,  y  en  pequeños  cristales  como  los  de  la 
fig.  20  lam.  5:  o  con  P'  120°;  dbd  con  P'  147°  36'  según  Phillips. 

Por  denüx)  lustroso  de  lustre  metálico. 

Textura  hojosa,  de  cruceros  que,  aunque  claros,  no  están  deter- 
minados: Br.  supone  su  forma  primitiva  pirámide  rombd,  y  los 
cruceros  paralelos  á  las  caras  del  prisma  rombal. 

Fragmentos  romos. 

Partes  separadas  granudas  pequeñas  y  muy  pequeñas. 

Blando  de  2  á  3,  5  según  Br. 

Poco  dúctil. 

P.  de  6, 1  á  6,  2  según  Br. 

Al  aoplete  sobre  el  carbón  se  derrite  como  el  plomo,  arde  con 
llama  verdosa  y  se  volatiliza  con  olor  de  rábano,  que  no  es  suyo 
según  Bercelio,  sino  del  selenio  que  acompaña  á  algunas  varieda- 
des,  y  queda  en  el  carbón  una  pegadura  blanca.  Según  Bercelio 
humea  sobre  el  carbón  dejando  una  escoria  que  con  Tos  fundentes 
da  la  reacción  del  oxido  de  hierro. 

Klaproth  sacc^-^^Telurio    -    -    -    92,55 

Hierro      ...    07,20 
Oro  .    -    -    00,25 

Antes  se  hall6  con  abundancia  en  Transilvania  junto  á  zalathna 
en  vetas  de  montañas  de  vacia  gris  con  cuarzo,  pirita,  blenda  y 
ann  godeña,  y  se  fundía  para  extraer  la  corta  porción  de  oro  que 
contenia:  en  el  dia  escasea  mucho. 
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X 

Bismuto  Telukal.  Bi  Te 

Molibdena  Silver,  M.  y  Ja^. — Molibdic  Silver,  Ph. — Spiegel* 
wismut-GlanZy  Br. — ^Molibdán  Silber,  W. 

Gris  de  acero  muy  clai'o. 

De  sus  fragmentos  en  rodajas  se  puede  inferir  la  figura  de  sus 
cristales  en  tablas  que  por  los  cruceros  serán  exágonas  equiángulas. 

Por  dentro  lustroso  6  resplandeciente  de  lustre  metálico. 

Textura  hojosa  perfecta  6  de  cnicero  perpendicular  al  eje,  Qon  el 
mayor  lustre;  y  otros  tres  menos  perfectos  paralelos  á  las  caras 
alternas  de  un  prisma  exágono,  como  en  el  berilo  y  la  apatita,  y 
todos  los  prismas  que  ac  derivan  del  romboedro. 

En  la  raspadura  conserva  el  color  y  lustre,  pero  no  tizna. 

Blanda  de  2,  5  á  3,  5:  d&cil. 

Se  partQ  muy  fácilmente  en  hojillas  delgadas  algo  flexibles  elás- 
ticamente. 

P.  de  7,  8  á  8i  1  según  Br. 

Al  soplete  se  funde  muy  fácilmente  en  glóbulo  que  se  puede  vola- 
tilizar por  entero,  mientras  que  se  cubre  el  carbón  de  oxido  ama* 
rillo. 

Según  Bercelio,  en  q1  tubo  abierto  se  pone  pardo  antes  de  fun- 
dirse fácilmente  en  gl()bulo,  huele  algunos  momentos  á  selenie  y 
da,  al  rusentarse,  mucho  humo  blanco  que  se  pega  al  vidrio,  y  se 
puede  fundir  en  gotitas  blancas  y  transparentes.  Queda  en  el 
vidrio  una. bolita  de  bismuto  que  ya  no  humea  mas,  y  continuan- 
do el  soplo,  se  cubre  de  oxido  pardo  de  bismuto. 

Se  cria  en  Deutsch  Pilsen  en  Ungría  con  brunoespato,  piri- 
ta, &c. 

Mohs  dice  que  hay  en  Ungría  varias  especies,  diversas  unas  de 
otras,  y  él  mismo  describe  otra  como  sigue. 

Color  entre  blanco  de  estaño  y  gris  de  acero. 

En  masas  embutidas  que  parecen  prismas  triangulares  &  exágo- 
nos: su  forma  probablemente  romboedra. 

De  lustre  metálico. 

Crucero  ax&tomo  perfecto:  textura  conc&idea  imperfecta  6  de- 
sigual, apenas  perceptible. 

Opaco:  no  se  muda  en  la  raspadura,  6  mas  bien  se  pone  mas 
obscura,  y  el  sitio  de  ella  lustroso. 

Muy  blando,  1,  5:  muy  d&cil:  sus  láminas  delgadas  muy 
flexibles. 

P.  7,  4. 

Se  cria  timbien  en  Ungría  con  oro  nativo  y  cobre  amarillo  en 
cuarzo.  No  está  analizado,  pero  al  soplete  indica  tener  azufre, 
telurio  y  bismuto. 


Observación. — Otro  bismuto  telural  cita  Bercelio  de  Tellemar- 
ken  con  bismuto  selénico  (Gediegcn  Tellur  6  Telurio  nativo,  Es- 

ark),  que  se  funde  sobre  carbón  en  glóbulo  que  tiñe  la  llama  de 
il  y  huele  mucho  á  selenio.  Se  pega  al  carbón  una  pegadura 
blanca  con  los  colores  del  iris  en  los  bordes,  que  desaparece  diri- 
giéndole la  llama  de  reducción  y  la  tiñe  de  verde*  El  glóbulo 
que  queda  se  volatiliza  continuando  el  fuego. — En  un  tubo  abier- 
to se  funde  y  da  humo  espeso  blanco,  que  después  de  alguna  re- 
verberación deposita,  en  la  parte  superioj  del  tubo  mas  cercana  & 
la  substancia  que  se  prueba,  una  materia  rojiza  oue  es  selenio,  al 
que  huele  también  mucho  el  gas  ^ue  sale  por  el  tubo.  El  *subli- 
mado  blanco  se  funde  en  gotas  blancas  y  transparentes,  y  es  por 
tanto  oxido  de  telurio.  Queda  en  el  vidrio  un  glóbulo  metálico, 
que  no  humea  mas,  y  está  cercado  de  una  n^asa  fundida  parda, 
que  al  enfriarse  se  vuelve  opaca,  y  de  un  amarillo  claro,  y  es  por 
consiguiente  bismuto. 


2*  3 
Metal  hojoso  &  de  Náotao.  Pb  Te  (Pb  S  t  Au  Te) 

Prismatic  Tellurium-Glance,  Mohs. — ^Nagyager-Erz,  W. — ^Tellu- 
re  natif  auroplombifere,  H. — Metal  hojoso  mío  de  las  tablas  de 
Kársten — Oro  gris  de  algunos,  Plomo  Telural. 

Gris  de  plomo  negruzco,  que  tira  mucho  á  negro  de  hierro. 

En  masas,  diseminado  y  cristalizado  en  la  fíg.  4  lam.  3,  como 
el  uranio  micáceo.  Estas  tablas  de  superficie  lisa  y  lustrosa  se 
cruzan  á  veces  en  figura  celular,  y  casi  siempre  están  embutidas 
en  alabandina  roja  y  otros  fósiles. 

Por  dentro  de  lustroso  á  resplandeciente  de  lustre  metálico. 

Textura  hojosa  perfecta,  las  mas  vece»  curva,  de  simple  cruce- 
ro paralelo  á  las  caras  mayores  de  las  tablas;  á  veces  en  florones. 

Fragmentos  en  rodajas. 

El  que  está  en  nñíasas  tiene  partes  separadas  granudas  prolonga- 
das, medianas  y  pequeñas. 

No  muda  de  color  en  la  raspadura:  tizna  algo. 

Muy  blando,  1,  5:  dócil. 

Se  parte  en  hojillas  delgadas  flexibles. 

P.  de  7,  1  á  7,  3  según  Br. 

Al  soplete  he  visto  que  se  funde  tiñendo  la  llama  de  azul,  dan- 
do olor  de  rábano?  y  dejando  en  el  carbón  una  pegadura  blanca  y 
amarilla;  y  queda  un  globulito  de  metal  fino  (oro  con  plata)  con 
vidrio  amarillento  que  tiñe  al  bórax,  en  la  cucharilla,  de  violado. 
Según  Bercelio  el  globulito  fino  al  tiempo  de  cuajarse  se  rusienta 
otra  vez.  En  el  tubo  humea  con  elor  sulfuroso,  pero  no  de  rábano, 
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y  el  miblimado  blanco  pegado  al  vidrio  eDcima  de  la  prueba  es 
gris,  y  no  se  funde  en  gotitas  como  el  oxido  de  telurio.  Cualquie- 
ra pensaría  que  era  ácido  antímónioso,  pero  no  es  tan  blanco  como 
él;  y  este  toma  un  aspecto  agrisado  y  semifundido  cuando  % 
calienta,  el  cual  es  producido  por  el  oxido  de  plomo  telural:  á 
mayor  distancia  de  la  prueba  tiene  la  fusibilidad  del  oxido  de  te- 
lurio. El  globulito  que  queda  en  el  vidrio  se  cubre  de  oxido  de 
bismuto,  al  parecer,  pero  el  color  subsiste  después  de  frió  y  no 
Jiaja  mucho. 


Su  análisis  dio  á  Klaproth: — 

Telurio      -    - 

32,2 

Plomo  -    -    - 

54,0 

Oro-    -    .    - 

9,0 

Plata     -    -    - 

0,5 

Cobre   -    -    - 

1,3 

Azufre  -    -    - 

3,0 

Bcudant  asigna: — 

. 

^                      Telurio       -    - 

38 

•                       Plomo   -    •    - 

62  y  da  por  f  brmula 

Pb  Te  teniendo  por  mezcla  accidental  el  sulfuro  de  plomo  y  el 
telururo  de  oro. 

Hasta  ahora  solo  se  ha  hallado  en  vetas  con  oro  nativo,  roarga- 
nesa  sulfúrea,  blenda  parda,  y  alabandina  rojo  en  Nagyag  en  Tran- 
silvania  y  con  metal  escrito  en  OíTenbania. 


2      3 

Metal  Amarillo.  Ag  Te  t  2  Pb  Te  t  3  Au  Te 

Yellow  Gold-Glance  6  Yellow  Tellurium  Mohs  y  Jam. — ^Weiss 
Silvanertz,  W. — Nagyager  Silver. — ^Weiss  Tellur,  Gtelbertz 
de  otros. — Tellure  aurilere  et  plombifere»  H.  ?— Oro  blan- 
co, Plata  Telural  6  Telururo  hojoso. 

• 

Entre  amarillo  de  latón  y  blanco  de  plata. 

Diseminado  en  partes  medianas  y  pequeñas,  en  agujas  algo  an- 
chas y  cortas  embutidas,  y  en  los  cristales  de  la  fíg.  5  lam.  3. 

Los  cristales  por  fuera  resplandecientes  y  lustrosos. 

Por  dentro  de  lustroso  á  poco  lustroso  de  lustre  metálico. 

Textura  principal  hojosa  de  simple  crucero  paralelo  á  las  caras 
anchas  de  los  prismas;  la  transvei^sal  desigual  de  grano  pequeño 
y  fino,  y  tiene  el  menor  lustre. 

Fragmentos  algo  romos. 

Raspadura  gris  en  la  que  pierde  el  lustre. 

Blando:  mas  d6cil  que  agrio:  quebradizo. 
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P.  probablemente  menor  de  10,  6  que  le  daba  Müller. 
Al  soplete  se  porta  como  el  metal  hojoso  con  la  diferencia  de 
no  dar  olor  sulfuroso  al  quemarlo. 
Klaproth  sacó: — 

Telurio    -    -    44,75 
Oro     .     -    .     26,75 
Plata  ...      8,50 
Plomo     -    .     19,50 
A/.ufre     -    -      0,50 
En  Tetas  en  montañas  de  transición  junto  con  cuarzo  y  bruno- 
espato,  6  incorporado  con  el  metal  hojoso,  marganesa  sulfúrea^ 
aiabandina  roja  y  cuarzo,  en  Nagyag  en  Transilvania. 


3 
/  MsTAL  E8CBIT0.  Ag  Te  t  6  Au  Te 

Priímatíc  antimony — ^Glance,  Mohs. — Schrifttellur,  Hausm. — 
Schrífterz,  W. — ^Tellure  natif  auro-argentifere,  H. — Oro  grá- 
fico, dendrftico,  Telururo  gráfico. 

Gris  de  acero  claro  que  con  el  tiempo  se  obscurece. 

Rara  vez  en  masas;  mas  bien  en  pegaduras  y  cristalizado,  (lam. 
3iig.  6.) 

A  veces  son  tan  delg^os  como  agujas,  y  se  atraviesan  unos  á 
otros  en  ángulos  de  60^  y  120°  imitanido  imperfectamente  la  es- 
eritura  oriental 

Por  fuera  las  caras  s  rayadas  verticalmente,  las  r  coaguladas  6 
como  fundidas,  las  demás  lisas  y  lustrosas,  casi  resplandecientes  de 
lustre  metálico,  cuando  no  están  tomadas  de  negro. 

Por  dentro  poco  lustroso. 

Textura  desigual  de  grano  pequeño  y  fino. 

Fragmentos  romos.  •  ^ 

Raspadura  del  mismo  color  y  algo  mas  lustrosa. 

Blando  de  1,  5  á  2:  entre  agrio  y  d6cil:  quebradizo. 

P.  de  5,  7  á  5,  S:  es  singular  que  esta  liga  pese  menos  qucT  el 
misnuí  telurio. 

AI  soplete  se  funde  fácilmente  en  gl&bulo  gris,  con  Uama  ver- 
de y  humo  que  se  pega  al  carbón  de  color  blanco,  y  soplando  por 
mas  tiempo,  y  agregando  bórax  resulta  en  glóbulo  fíno.  Según 
Bercelio  el  gk>bulito  se  vuelve  por  si  mismo  en  un  momento  ru- 
siente blanco,  y  es  perfectamente  dúctil.  En  el  tubo  abierto  se  de- 
posita humo  blanco  de  telurio  sublimado  que  junto  á  la  chispita 
que  se  prueba  es  gris.  Dirigiendo  sobre  él  la  llama  se  funde  eii 
gotas  bíancas  y  transparentes,  y  huele  á  agrio,  pero  no  á  rábano. 
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BI  análisis  dio  á  Kldproth: — 

Telurio    ...     60 
Oro     ...     .     30 
Plata  -    ...     10 
Se  cria  con  escasez  en  vetas  de  montañas  de  transición  en  una 
foca  porfidosa  gris  con  cuarzo  blanco,  y  á  veces  con  algo  de  lito- 
marga,  pirita,  oro  nativo,  &c.  en  Offenbania,  y  aun  con  metal  ho- 
joso en  Nagyag  en  Transilvania. 


/  Antimonio  Nativo.  Sb. 

Rombohedral  Antimony,  Mohs. — Dodecahedral,  Jam. — Gedie- 
gen  an timón  6  Spiesglas,  W. — ^Antimoine  natif,  H. 

Blanco  de  estaño  que  á  veces  se  toma  de  gris  amarillento. 

En  masas,  diseminado  y  arriñonado,  y  probablemente  cristaU- 
zado:  Mohs  asigna  por  figura  fundamental  un  romboedro  de  1 17^ 
15'  por  los  cruceros,  semejante  al  de  la  eudialita,  sino  que  las 
caras oy  z  son  mas  grandes,  lam.  14  fig.  92. 

Por  dentro  resplandeciente  6  lustroso  de  lustre  metálico. 

Textura  hojosa  plana  6  curva  por  lo  menos  de  cuatro  cruceros: 
el  perpendicular  al  eje  del  romboedrof  según  Mohs,  muy  perfec- 
to y  de  mucho  lustre,  y  los  tres  paralelos  á  las  caras  rómbeas  cla- 
ros y  £icile8  de  conseguir,  pero  con  menos  lustre. 

Los  fragmentos  grandes  son  poco  romos,  y  loS  pequeños  pare- 
cen dodecaedros  rombales^  ú  octaedros,  por  el  truncamiento  de 
dos  esquinas  opuestas,  superior  6  inferior,  colocando  el  romboedro 
verticalmente. 

Partes  separadas  granudas  esquinadas  medianas,  pequeñas  y 
muy  pequeñas,  y  testáceas  delgadas  y  curvas,  porque  las  hojas  de 
\^  granudas  se  encorvan  con  tanta  uniformidad  que  resultan  las 
tcstáceas. 

Conserva  su  color  y  lustre  en  la  raspadura. 

Blando:  poco  d6cil:  poco  resistente. 

P.  de  6,  6  á  6,  9  según  Br. 

Al  soplete  da  mucho  humo,  de  color  blancb  permanente,  que 
aie  pega  en  parte  al  carbón  al  rededor  del  glóbulo,  el  cual  una  vez 
rusentado  sigue  ardiendo  aunque  se  deje  de  soplar.  El  humo  se 
cristaliza  sucesivamente  y  forma  al  rededor  de  la  bolita  rusiente 
una  especie  de  red  de  cristalitos  nacarados  que  al  fin  la  cubren 
enteramente,  y  el  metal  se  conserva  rusiente  en  si|  interior  por 
alanos  minutos:  la  red  está  compuesta  de  oxido  de  antimonio 
cristalizado,  y  se  funde  dirigiéndole  la  llama.  Calentado  el  metal 
en  el  matracito  no  se  volatiliza  á  la  temperatura  á  que  se  funde  ef 
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tídrio.     Rusentado  en  el  tubo  afaáeito  arde  lentamente  con  humo 
blanco,  que  se  pega  al  vidrio,  y  muestra  indicios  de  cristalización: 
este  humo  es  oxido  solamente,  y  puede  por  medio  del  calor  ser 
echado  de  un  lado  á  otro  del  tubo  sm  quedar  nada  en  donde  esta- 
ba primero.    Solo  si  el  antimonio  tiene  algo  de  azufre  se  forma, 
ademas  del  oxido,  una  porción  de  ácido  antimonioso  que  se  dis- 
tingue en  que,  cuando  se  volatiliza  el  oxido  con  el  calor,  se  queda 
el  acido  antimonioso  en  forma  de  pegadura  blanca,  sin  decir  que  el 
primero  se  funde  fácilmente  y  se  reduce  sobre  carbón,  y  el  ácid0 
totimonioso  no. 

Klaproth  halló  por  100: — 

Antimonio      <-    -    -    98 

Plato 1 

Hierro  -----      0,25 
£n  Tetas  de  montoñas  primitivas,  y  le  acompañan  espato  calizo, 
euarzo,  galena,  rosicler,  y  los  antimonios  gris,  rojo  y  blanco.  Bp 
México  se  halla  eo  San  Juan  Huetamo,  Cuencame,  &Cv 


3 
Plata  Antimoniax.  Ag  Sb. 

Prismatic  Antimony ,  Mohs  (quien  comprende  también  la  plato  arr* 
senical). — Octohedral  Antimony,  Jam» — Spiesglas-Silver,  W. 
— ^Argent  antimonial,  H. 

Blanca  de  plato  que  á  veces  se  acerca  mucho  al  de  estaño,  y  e$r 
tá  tomada  por  fuera  de  amarillento  6  rojizo. 

En  masas,  diseminada,  y  cristalizada  en  largos  prismas  exágo- 
nos que  son  pseudom6rfícos,  y  que  parecen  á  veces  pasar  á  p\rí¡^ 
mides  exágonas  agudas  con'  el  vértice  truncado:  adheridos  por 
las  caras  laterales  forman  gemelos  como  la  piedra  de  Aragón. 

Los  cristales  á  veces  en  agujas  y  adherentes. 

La  superficie  de  los  prismas  rayada  comunmente  á  lo  largo  y 
poco  lustrosa,  6  cubierto  de  una  película  de  arsénico  nativo. 

Por  dentro  lustrosa  y  resplandeciente  de  lustre  metálico. 

Textura  hojosa  plana,  6  algo  curva  de  varios  cruceros,  y  en 
otras  direcciones  concoidea  pequeña  y  plana. 

Fragmentos  romos. 

Partes  separadas  granudas  pequeñas  y  finas. 

Conserva  su  lustre  en  la  raspadura. 

Blanda  8,  5.  dócil:  poco  quebradiza. 

P.  de  9, 1  á  9,  9,  sezun  Br. 

Al  soplete  se  funde  fácilmente  volatilizándose  e!  antimonio  en. 
humo  blanco  sin  «1  menor  olor  de  ajo:  si  se  continua  soplando 
hasto  cierto  punto,  toma  el  globulito  un  aspecto  mate»  blanco  y 
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cristalino,  y  se  pone  rusíenteMí^ tiempo  de  cuajarse.  Cuando  ha 
perdido  mas  antimonio,  se  pone  en  la  superficie  liso  y  pulido  como 
vidrio,  en  cuyo  momento  se  calienta  mucho,  y  después  de  largo 
soplo  queda  la  plata  pura.  Se  adhiere  al  carbón  mucho  humo  de 
antimonio  que  en  la  dirección  de  la  llama  parece  á  veces  roji/o, 
probablemente  por  algún  poco  de  azufre,  del  que  resulta  crocm 
antimonio 

Según  Klaproth  está  compuesta  de  16  hasta  24  partes  de  anti- 
monio, y  de  84  hasta  76  de  plata. 

Se  halla  en  vetas  de  montañas  primitivas  y  de  transición,  y  sus 
compañeros  son  plata  nativa,  blenda  y  galena,  incorporados  todos 
con  espato  calizo;  sin  embargo  está  las  mas  veces  sobre  plata  na- 
tiva. 


|P  Arsénico  Nativo.  As. 

Native  Arsenic,M.  yJAM. — Gediegen  Arsenic,  W. — Ari»enic 
natif,  H. 

Gris  de  plomo  blanquecino  en  la  textura  fresca;  pero  en  pocas 
horas  se  pone  mas  gris,  y  pasado  mas  tiempo,  negro. 

En  masas,  diseminado,  en  chapas,  muchas  veces  arriñonado, 
rara  vez  en  racimos  y  reticular,  con  impresiones  globosas,  cónicas 
y  romboedras,  cariado,  y  rarísima  vez  en  cristalilos  romboedros; 
aunque  según  Br.  su  forma  primitiva  es  la  pirámide  rombal. 

Por  dentro  en  la  textura  fresca  poco  lustroso  de  Instile  "metáli- 
co, que  se  pierde  con  el  tiempo. 

Textura  hojosa  imperfecta  y  curva,  que  pasa  á  desigual  de  gra- 
no pequeño  y  fino,  6  á  estriada  muy  angosta  y  fibrosa  divergente 
eri  ramilletes  agudos.  Br.  dice  que  se  parte  lateralmente,  6  sea 
paralelamente  á  los  lados  del  prisma. 

Fragmentos  grandes  en  rodajas,  y  los  pequeños  poco  agudos. 

Partes  separadas  testáceas  gruesas  6  delgadas,  encorvadas  en  la 
dirección  de  la  superficie  arrinoñada:  el  hojoso  las  tiene  granudas 
pequeñas  y  finas. 

Raspadura  lustrosa  de  lustre  metálico  muy  notable  en  el  que 
está  tomado. 

D.  4,  5:  poco  dócil:  resistente. 

Da  sonido  metálico  en  pedazos  anchos  y  delgados,  golpeando 
uno  contra  otro. 

P.  de  5,  7  á  6,  5.  según  Br. 

Frotado  no  da  olor  de  ajo,  pero  si  golpeado  con  el  eslabón. 

Al  soplete  sobre  carbón  da  humo  blanco  con  mucho  olor  de  ajoí 
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arde  con  llama  azul,  y  se  disipa  enteramente,  siendo  el  metal  vola- 
tilizado, y  no  el  ácido  arsenioso,  el  que  da  el  mal  olor. 

Se  halia  mas  comunmente  en  montañas  primitivas  que  en  las 
de  transición  y  de  capas,  y  sus  compañeros  son  especialmente  el 
rosicler  claro,  la  plata  agria  y  nativa,  el  cobalto  blanco  6.  arseniu- 
ro  de  cobalto,  la  galena,  &c.  Está  principalmente  en  las  cruces  6 
aspas  de  dos  6  mas  vetas  que  se  atraviesan,  y  es  un  anuncio  de 
metales  ricos  de  plata  6  de  cobalto,  cuando  se  ha  trabajado  en 
borrasca,  6  indica  su  conclusión,  si  se  están  disfrutando. 

Tiene  varios  usos  en  la  metalurgia,  en  la  composición  de  vi- 
drios y  en  los  tintes,  y  se  ha  introducido  hasta  en  algunos  pocos 
preparados  farmacéuticos;  pero  es  un  veneno  terrible. 


^  Niquelo  Arsekical.  Ni  As. 

Prismatic  Nickel-Pyrites,  Mohs  y  Jam. — Kupfernickel,  W. — 
Nickel-Kies,  Ba. — ^Nickel  arsenical,  H. — Metal  de  niquelo 
mió.* 

Rojo  de  cobre  en  la  textura  reciente,  subido  6  bajOj  que  se  to- 
ma de  pardo  6  de  gris. 

En  masas,  diseminado,  en  coliflor,  globoso  casi  arriñonado,  y 
muy  rara  vez  reticular:  el  globoso  es  el  que  mas  propende  á  cris- 
talizarse, al  parecer,  en  prismas  rombales,  como  les  de  la  pirita 
arsenical,  embutidos  6  agrupados  en  ramilletes:  Breithaupt  le 
asigna  la  pirámide  rombal  obtusa. 

For  dentro  lustroso,  6  poco  lustroso  de  lustre  metálico. 

Textura  desigual  de  grano  grueso  y  pequeño,  y  también  con- 
c6idea  pequeña  1  imperfecta,  y  esta  es  la  lustrosa;  en  la  variedad, 
que  tira  á  blanca  de  plata,  pasa  á  igual. 

Fragmentos  mas  6  menos  agudos. 

Tiene  muy  rara  vez  partes  separadas  granudas  medianas  y  pe- 
queñas, y  el  que  tira  á  cristalizarse,  en  barras  delgadas  y  muy  del- 
gadas divergentes  en  ramilletes. 

D.  de  6  á  6,  5:  agrio,  poco  quebradizo. 

P.  de  7,  5  á  7,  7  según  Br. 

Al  soplete  se  funde  sobre  carbón  con  mucho  humo  y  olor  arse- 
nical, y  el  glóbulo  blanco  y  agrio  que  queda  se  toma  de  nesro  agri- 
sado al  aire.  Según  Bercelio  en  un  tubo  abierto  se  calcina  fácilmen- 
te, da  mucho  arsénico  blaneo,  y  deja  una  substancia  verde  amarír 
lienta,  que  calcinándola  de  nuevo,  y  fundiéndola  con  sosa  y  algo 
de  b6rax,  da  gl&bulo  metálico  bastante  dúctil  y  ma^ético.  Des- 
pués de  la  quema  se  porta  con  los  fundentes  como  oxido  de  m'que- 

*  Falso  6  espurio,  y  de  aquí  Xupferniekel  ó  cobre  falso. 
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lo,  y  comunica  después  de  la  reducción  al  vidrio  un  color  azul, 
cuando  hay  algún  cobalto. 

£1  análisis  de  Stromeyer  dio: — 

Niquelo    -     -     -     44,206 
Arsénico  -     -     -     54,726 

Parece  que  se  deben  distinguir  dos  formaciones:  una  en  mon- 
tañas primitivas  en  vetas  de. plata  y  cobalto,  y  otra  en  pizarra  co- 
briza también  en  vetas  ó  en  trozos.  La  primera  con  plata  nativa 
y  rosicler  á  veces  sin  cobalto;  y  la  segunda  con  ocre  de  niquelo, 
cobalto  blanco,  espato  calizo,  cuarzo,  &c. 

Dobereiner  ha  notado  que  la  liga  metálica  compuesta  principal- 
mente de  arsénico  y  niquelo,  que  se  consigue  en  las  fábricas  de 
esmalte,  se  cristaliza  muchas  veces  en  tablas  cuadrangulares,  y  es 
muy  semejante  al  niquelo  arsenicaL 
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BlABSENIUBO  DE  NiqtT£LO,   Ni  As. 

De  este  no  sé  mas  que  lo  que  dice  Bercelio,  que  se  porta  al  so- 
plete como  el  arseniuro,  con  la  diferencia  de  que  se  sublima  arsé<- 
nico,  y  queda  e)  metal  dQ  niquelo. 


Cobalto  Gbis. 
Grauer  Speiskobold,  W. — Cobalt  arsenical  gris  noir  amorphe,  H, 

Recien  partido  es  gris  de  acero  claro,  que  se  inclina  al  gris  de 
plomo:  comunmente  está  tomado  de  los  colores  del  hierro  pavo^ 
nado,  6  de  negro  agrisado  claro. 

En  masas,  diseminado,  estalactitico,  y  espejado;  y  según  Mohs 
en  tablas  muy  delgadas  rombales  á  veces  solitarias. 

Pop  dentro  en  la  textura  reciente  fuertemente  centellante  hasU 
poco  lustroso  de  lustre  metálico. 

Textura  igual  característica;  solo  á  veces  tira  á  desigual  de  gra» 
no  ñno,  y  á  concoidea  grande  y  plana. 

Fragmentos  agudos. 

Tiene  rara  vez  partes  separadas  testáceas  gruesas  y  curvas,  co- 
mo el  arsénico  nativo. 

Raspadura  mas  lustrosa  de  lustre  metálico. 

Semiduro  de  5,  75  á  6,  95:  agrio,  quebradizo. 

P.  de  6  á  6,  2  según  Br. 

Frotado  con  fuerza  da  olor  arsenical:  da  el  mismo  aun  puesto 
á  la  llama  de  una  vela,  y  al  soplete  mucho  humo  arsenical  sm  fun- 
dirse por  si  solo;  pero  tiñe  de  azul  obscuro  el  vidrio  de  b6ntx,  y 
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Qon  el  ae  reduce  á  un  globulito  lustroso^  que  al  enfriarse  se  toma 
de  color  gris.    Según  Laugierj  anales  de  Química  tonu  85, 

tiene: — 

Arsénico  -  -  50,0 
Siliza  -  -  -  25,0 
Hierro  -  -  -  12,5 
Cobalto  -  -  12,1 
Y  suponiefido  la  siliza  accidental,  será  su  fórmula  Co  As  t  Fe 
As:  Bercelio  se  reñere  á  otro  análisis. 

Solo  en  vetas  de  montañas  primitivas  con  cuarzo,  piedra  córnea^ 
espato  calizo  y  aun  con  pirita  en  Sajonia,  y  en  México  he  visto 
un  buen  pedazo  de  junto  á  Chihuahua,  según  me  dijo  Mr.  Wood- 
bury. 

De  todos  los  metales  de  cobalto,  este  y  el  terroso  negro  puro 
son  los  que  mas  tiñen  y  mejor,  y  por  lo  mismo  los  mas  á  propo- 
sito pera  las  fábricas  de  porcelana. 


^}         Cobalto  Blanco.  Co  As",  (á  veces)  Co  As*. 

Octahedral  Cobalt-Pyrites,  M,  y  Jam. — ^Weisser  Speiskobold,  W. 
— ^Kobalt-Kies,  Ér. — Cobait  arsenical,  H. — (cobalto  blanco 
también  de  la  pag.  99  del  2^  tomo  de  mi  Orictognosia,  aue  por 
equivocación  llamé  lustroso  y  al  lustroso  de  1^  psie*  100  olanco: 
equivocación, que  no  es  solo  mia,  pues  también  cita  Mohs  por  este 
cobalto  el  cobalto  blanco  lustroso  de  Phillips,  cuando  debi6 
citar  su  cobalto  blanco  de  estaño;  bien  que  será  yerro  de  im- 
prenta). ^ 

I.  Común. 

Blanco  de  estaño,  á  veces  bastante  obscuro:  frecuentemente  es- 
tá tomado  de  gris  y  de  los  colores  del  arco  iris. 

En  masas  y  diseminado,  que  es  lo  mas  común,  y  en  cilindros, 
reticular  y  en  coliflor,  figuras  que  resultati  del  agrupamiento  de 
cristales  confusos:  también  espejado  y  cristalizado  en  los  cubos 
y  octaedros  abcd  lam.  7  fig.  32,  y  en  el  cubo  con  las  aristas  trun- 
cadas que  son  las  caras  del  dodecaedro. 

Los  cristales  medianos  y  pequeños,  adherentes  y  agrupados. 
Es  característico  que  estén  muy  resquebrados,  y  las  rajitas  llenas 
de  cuarzo:  á  veces  tienen  un  núcleo  de  niquelo  arsenical,  ú  otra 
substancia  desconlpuesta.  Su  superficie  las  mas  veces  lisa  y  lus* 
trosa,  &  resplandeciente. 

Por  dentro  lustroso  de  lustre  metálico. 

Textura  desigual  de  grano  grueso  y  pequeño,  que  tendrá  algu- 
na tendencia  á  cruceros,  cuando  Br,  siguiéndole  M,  dice,  que  es 
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divisible  contusamente  en  octaedros,  y  aun  maB  en  dodecaedros 
rombales  y  exaedros. 

Fragmentos  .pK>co  agudos. 

A  veces  tici^e  el  compacto  partes  separadas  granudas,  esquina- 
das medianas  y  pequeñas,  y  aun  testáceas  delgadas  y  en  zigzaque. 

Semiduro  de  6  á  6,  75:  agrio,  poco  resistente. 

P.  de  6,  2  á  6,  5  según  Br. 

Frotado  y  golpeado  con  el  eslabón  despide  mucho  olor  de  ajo. 

Al  soplete  da  mucho  humo  arsenical  y  muy  desagradable,  que 
se  pega  también  al  carbón,  y  aun  arde  al  principio  con  llama  azul. 

Una  vez  disipado  el  arsénico,  y  que  el  cobalto  se  ha  puesto  ne- 
gro agrisado  perdiendo  su  lustre  metálico,  se  disuelve  en  el  vidrio 
de  bórax  tiñéndole  de  azul  obscuro.  Según  Bercelio  dan  unas  es- 
pecies arsénico  metálico  en  el  matracito,  y  otras  no.  En  un  tubo 
abierto  dan  con  la  mayor  facilidad  ácido  arsenioso.  Sobre  carbón 
humean  y  huelen  á  arsénico,  y  dejan  un  gI6bulo  blanco  metálico^ 
que  fundido  por  largo  tiempo  con  bórax  y  sosa  permanece  agrio, 
y  los  tiñe  del  azul  de  cobalto. 

Stromeyer  sacó  del  de  Riegelsdorf  en  el  pais  de  Ilcsse. 

Cobalto  -  -  20,31 
Arsénico  -  -  74,21 
Hierro      -    -       3,42 

Se  cria  principalmente  en  vetas  de  montañas  primitivas,  de  va- 
cia gris  y  de  capas:  en  las  primitivas  con  bismuto  nativo,  nique- 
lo arsenical,  cuarzo,  piedra  c&rnea,  y  espato  calizo,  6  con  ricos 
metales  de  plata  como  rosicler  y  plata  nativa^  con  espato  pesado 
y  flúor,  &c. 

En  las  de  capas  en  trozos  en  la  parte  inferior  desde  la  betun- 
marga  apizarrada  hasta  el  echado  rojo  con  espato  pesado,  cobre 
gris  y  amarillo,  niquelo  arsénica!,  bismuto,  cobalto  rojo  terroso, 
y  brunocspato. 

Es  metal  de  mucha  importancia  para  la  preparación  del  esmal- 
te azul,  como  que  es  el  mas  común. 

Según  Wühler  se  puede  conseguir  fácilmente  el  cobalto  libre  de 
arsénico,  fundiendo  el  metal  bien  limpio  con  tres  tantos  de  su  pe- 
SD  de  azufre  y  potasa,  de  lo  que  resulta  sulfuro  de  cobalto  y  arse- 
niato  de  potasa. 

II.  Estriado. 

Axotomous  Arsenical-Pyrites,  M. — ^Faseriser  weisser  Speisko- 
bold,  W — Glanzarsenik-Kies,  Br. — Cooalt  arsenical  concre- 
tionné,  íí. 

Blanco  de  estaño '  muy  obscuro  que  tira  á  gris  y  se  toma  mas 
pronto  que  el  anterior,  y  como  él. 
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En  masas  diseminado  y  arriSonado,  y  el  último  de  superficie 
lisa  y  poco  lustrosa  6  lustrosa. 

Por  dentro  poco  lustroso  á  veces  en  poco  grado^  y  otras  incli- 
nándose á  lustroso. 

Textura  estriada  angosta  y  muy  angosta,  recta  y  divergente  en 
estrellas  y  ramilletes. 

Fragmentos  indeterminados,  ó  cuneiformes,  y  en  astillas. 

Semidura  y  pesado  en  poco  grado. 

Lo  distingue  del  precedente  su  figura,  textura  y  menor  dureza. 

Al  soplete  da  mas  humo  que  el  anterior,  según  se  dice,  aunque 
tiene  menos  arsénico. 

Según  John  está  compuesto  de 

Cobalto 28,00 

Arsénico  .  -  -  -  .  65,75 
Hierro  con  marganeso  -  6,35 
Se  halla  en  Schneeberg  en  Sajonia  en  vetas  en  pirarra  primi- 
tiva con  cuarzo,  espato  calizo,  niquelo  arsenical,  &c.  y  es  bastante 
escaso.  Este  y  el  weisser  speiskobold  de  Schladming  (cobalto 
blanco  de  Schladming)  los  junta  Br.  con  la  pirita  arsenical  axótoma 
de  M.  en  una  especie  que  llama  Glunzar^enik-Kies  6  sea 

Pirita  arsenical  lustrosa. 

Blanca  de  estaño:  en  prismas  rombales  divisibles  por  la  base? 
según  M.  D.  de  5,  75  á  6,  5.  P.  de  6,  9  á  7,  3.  Es  menester  que 
el  análisis  confirme  esta  reunión. 

La  que  llama  Br.  Pirita  arsenical  cobáltica  6  Kobaltarsenic-Kies, 
Speiskobold  de  antes  y  Stüngelkohalt  (cobalto  en  barras  de 
Schneeberg)  es  de  un  blanco  de  estaño  perfecto. 

Su  cristalización  en  pirámides  rombales  obtusas  de  dimensiones 
desconocidas^  y  divisibles  imperfectamente  por  los  lados.  Están 
como  agrupadas  en  sartas  en  la  dirección  del  eje,  6  en  barritas  que 
tienen  á  lo  largo  ángulos  entrantes  como  canales;  y  las  barritas  son 
pequeñas,  y  muy  pequeñas,  siempre  embutidas  en  cuarto,  y  á  ve- 
ees  atravesadas  indeterminadamente. 
Por  fuera  lisas  y  resplandecientes. 
Por  dentro  lustrosa  de  lustre  metálico. 

Textura  desigual  de  grano  pequeño  que  á  veces  pasa  á  concoi- 
fka  pequeña  é  imperfecta. 

Fragmentos  poco  agudos. 

Poco  agria:  quebradiza* 

P.  de  6,  3  á  6,  5.  Pertenece,  pues,  al  sistema  rombal  y  está 
según  Br.  en  la  misma  relación  con  el  eobalto  arsenical,  que  la 
pirita  en  crestas  con  la  común.  Puesto  que  se  confunden  su  dure- 
za y  peso  especifica,  puede  que  algún  día  se  aclaro  que  el  cobalto 
blanco  ó  arsenical  es  susceptible  de  dos  formas. 

Al  soplete  sobre  carbón  no  da  arsénico  6  da  poqoisimo.  En.  el 
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tubo  abierto  se  forma  un  sublimado  blanquecino  de  ácido  arsenio- 
so y  arsénico  metálico,  y  queda  una  masa  parda  sin  fundir,  que 
después  de  reverberada  se  disuelve  bien  en  los  fundentes.  Co- 
munica al  bórax  y  á  la  sal  fosfórica  el  color  de  cobalto,  y  ademas 
produce  con  la  última  la  reacción  del  oxido  de  niquelo,  de  suerte 
que  no  asoma  el  azul  del  cobalto  hasta  que  no  se  ha  precipitado 
ol  niquelo  con  estaño. 

Se  halla  en  vetas  en  pizarra  con  cuarzo  en  la  mina  de  Daniel  y 
otras  en  Schneeberg. 

Bismuto  Arsenical.  Bi  As.z 
Arsenik-wismuthy  W. 

Pardo  de  pelo  obscuro,  que  pasa  á  gris  amarillento,  y  á  amari- 
llo pajizo. 

Diseminado,  y  en  esferitas  y  medias  esferas  adherentes. 

Por  fuera  mate  y  en  partes  con  una  cubierta  blanquecina. 

Por  dentro  ie  poco  lustroso  á  fuertemente  centellante,  casi  de 
lustre  de  cera. 

Textura  ñbrosa  confusa  divergente  en  estrellas  y  ramilletes,  que 
pasa  también  á  desigual. 

Fragmentos  en  astillas  y  cuneiformes. 

Tiena  mucha  tendencia  á  formar  partes  separadas  testáceas  muy 
delgadas  y  curvas  concéntricas,  y  en  general  á  la  estructura  de  la 
hematita. 

Raspadura  gris  amarillenta. 

Semiduro  de  5  á  G  según  Br:  algo  agrio:  quebradizo  verosimil- 
mcnte,  y  pesado. 

Se  parece  bastante  á  la  blenda  parda  fibrosa  b  testácea,  y  mas  á 
la  blenda  bismática. 

Chisporrotea  mucho  al  soplete,  da  olor  arsenical,  y  se  funde  al 
fin  con  bOrax  en  vidrio  poco  a/ul,  después  de  haber  hecho  mucha 
efervescencia,  y  da  poco  bismuto. 

Se  halla  con  cuarzo  y  piedra  córnea  en  Schneeberg  en  Sajonia. 
El  Maestro  de  minas  de  allí  Beyer  le  describió  el  primero. 


Cobre  Arsenical.  Cu  As.x 

Este  es  el  que  cita  Walchner  de  Phillips  con  el  nombre  •árse- 
nic  Copper  y  está  compuesto  según  Faraday  de  arsénico  y  cobre 
con  algo  de  azufre,  y  un  vestigio  de  hierro,  y  se  cria  junto  á  Oam- 
borne  en  Cornuallís. 

lEi^  Jirsenical  Copper  Pyrites  del  mismo  es  el  Weiskupferert 
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de  W.  que  Br.  llama  Kupferetsen-Kíes  6  pirita  de  hierro  eobriza^ 
y  entonces  se  confunde  con  el  cobre  amarillo;  yo  seguiré  llaman* 
dolé: — 

Cobre  blanco. 

Amarillo  de  bronce  blanquecino  con  poco  gris. 

En  masasi  diseminado,  y  con  tendencia  á  pirámides  exágonasc 

Por  dentro  poco  lustroso  de  lustre  metálico. 

Textura  desigual  de  grano  pequeño  y  fino  y  cono6idea  con  pro- 
pensión á  partirse  en  varias  direcciones  indeterminadas. 

Fragmentos  poco  agudos. 

Se  separa  á  veces  en  barritas  divergentes. 

D.  de  7,  5  á  8,  25:  agrio. 

P.  de  4,  4  á  5  según  Br. 

Golpeado  con  el  eslabón  da  mucho  olor  sulfúreo. 

Al  soplete  despide  según  Widenmann  humo  blanco  con  olor  de 
arsénico,  y  se  funde  luego  en  escoria  negra  agrisada. 

Se  halla  en  Sajonia  con  cobre  abigarrado,  sulfúreo  y  ferrugino- 
so 6  píceo  en  gneis,  y  en  Turinge  con  espato  calizo  en  la  betun- 
marga  apizarrada,  6  caliza  alpina. 


Ahsxitico  flatoso.  Ag  As.z 

Arsenic-Silber,  W,— Silber-Arsenic,  Br. — ^Arsenic  argenta!,  H, 
*— Plata  arsenical. 

Blanca  de  estaño  que  se  toma  al  aire  primero  de  gris,  y  luego  se 
vuelve  casi  negra. 

En  masas  nunca  grandes,  y  en  pequeños  riñónos  de  superficie 
algo  lisa. 

Pdr  fuera  y  por  dentro  poco  lustrosa  de  lustre  ipetálico. 

Textura  desigual  de  grano  fino,  que  pasa  visiblemente  á  hojosa 
fina  y  á  fíbroso-estriada.  Br.  supone  por  núcleo  una  pirámide 
rombal  de  dimensiones  desconocidas  divisible  lateralmente. 

Fragmentos  romos. 

Tiene  partes  separadas  testáceas  curvas  concéntricas  en  la  di- 
sección de  la  superficie  arriñonada,  y  muy  delgadas. 

Conserva  su  lustre  en  la  raspadura. 

Dura  7,  S?:  poco  dócil:  casi  resistente. 

P.  de  6.  2  á  6,  5  según  Br. 

No  se  toma  tan  pronto  como  el  arsénico  nativo,  que  es  un  ea- 
rácter  que  la  distingue,  así  como  su  mayor  peso,  y  la  finura  de  (Sp 
grano,  y  su  mayor  dureza. 

O 
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Se  da  á  conocer  al  soplete  el  arsénico  disipándose  en  hurña 
blanco  que  huele  á  ajo. 

Se  cria  vei'osimílmente  en  montanas  primitivas  y  de  transición 
como  en  el  Harze  con  plata  nativa,  ro3Ícler  y  blenda  parda,  gale- 
na y  arsénico  nativo  en  espato  calizo  y  cuarzo. 

No  concibo  como  junta  Mohs  la  plata  antimonial  que  tine  80  de 
plata  y  20  de  antimonio  con  el  arsénico  platoso  que  no  contiene 
mas  que  12,75  de  plata,  4  de  antimonio,  .35  de  arsénico,  y  44  de 
hierro;  con  la  particularidad  de  citar  él  mismo  estos  análisis  de 
l^iaproth.  Ya  se've  que  los  caracteres  químicos  son  para  él  menos 
que  cero. 


ÁNtlMoMO   AESENIGAL.    Sb  As. 

Arsenik  Spiesglanz,  Zippe. — Antimoine  testacé  de  Poullaouen. 

De  lustroso  á  mate:  textura  al  parecer  gr'anuda:  se  funde  dan- 
do humo  de  arsénico  y  antimonio:  se  cria  en  Przibram  en  Boe- 
mia  con  blenda,  antimonio  gris,  hierro  espático,  &c.  en  vetas.  Por 
decontado  no  es  esta  la  liga  que  Begun  Beudant  debe  tener  54  par- 
tes de  arsénico  y  46  de  antimonio,  siendo  su  fórmula  Sb  As*.  Beu- 
dant solo  dice  que  es  gris  de  acero,  testácco,  ó  granudo  y  su  peso 
específico  6, 10.  Confieso  que  no  me  acomodan  estas  descripciones 
en  extracto:  mas  quiero  en  caso  de  duda  un  fósil  bien  descrito  y 
mal  analizado,  porque  una  vez  conocido  es  de  esperar  llegue  el 
dia  en  que  sea  bien  examinado  químicamente;  y  por  el  contrario 
¿qué  haremos  con  un  fósil  bien  analizado  que  nadie  conoce?  lás- 
tima del  tiempo  perdido  en  su  análisis.  • 

Al  soplete  el  de  Poullaouen  da  en  el  matracito  mucho  arsénico 
metálico,  comienza  después  á  fundirse  y  al  fin  no  se  sublima  na- 
da. La  bolita  rusent-  la  sobre  el  carbón  no  arde  como  el  antimo- 
nio, mas  el  humo  huele  mucho  á  arsénico.  Al  fin  se  cristaliza  el 
humo  al  rededor  del  metal,  pero  los  cristales  son  mas  bLnníos  y 
de  hojillas  mas  anchas  que  el  antimonio  puro.  Continuahdo  el 
soplo  humea  sin  quedar  nada. 


Arsénico  lustroso. 

Desde  el  año  1796  se  halló  en  una  veta  de  Maríenberg  entre  los 
cascos  y  en  los  huecos  de  arsénico  nativo,  á  veces  con  meüd  de 
niquelo  y  cobalto  blanco,  y  lo  tuvieron  por  galena,  porque  en  efec- 
to se  halla  así  en  el  Harze  incorporada  con  arsénico;  y  otros  por 
molibdena  sulfúrea,  á  la  que  se  parece  muchísimo.  Lampadio  ha- 
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lio  arsénico  como  parte  principal  y  apenas  un  átomo  de  azufi'e. 
Breithaupt  presume  que  tiene  fosforo,  selcnio  &  boro. 


Diamante.*  C. 
Octahedral  Diamond,.M.  y  J. — ^Dcmant,  W. — ^Diamant,  II. 

Sus  colores  principales  son  blanco  y  fjris,  á  saber:  blanco  ver- 
doso, agrisado,  de  leche,  de  nieve,  rojizo  y  amarillento:  gris  ama- 
rillento, ceniciento,  verdoso,  de  perla,  de  humo  y  azulado:  fuera 
de  esto,  amarillo  de  ocre,  y  naranjado,  de  topacio,  de  limón  y  de 
azufre:  verdegay,  espárrago,  pistacho,  puerro  y  montaña:  rara 
vez  rojo  rosado  y  de  cereza,  y  á  veces  pardo  rojizo,  de  clavo  y  ce- 
trino. Todos  estos  colores  son  claros  y  agradables;  pero  los  dia- 
mantes mas  estimados  son  los  que  por  su  transparencia  parece  que 
no  tienen  color.  Al  sol  y  á  la  luz  fuerte  de  una  vela  tienen,  los 
pulidos  especialmente,  los  mas  bellos  cambiantes  6  reflejos. 

En  granos  esquinados,  6  redondeados,  cuya  forma  parece  ser  . 
original  por  tener  su  superficie  áspera  y  granosa,  y  mostrar  cari- 
tas de  cristalización  curvas  que  son  las  de  la  lam.  3  fig.  7  let.  c, 
que  ahora  se  llaman  Exahis-octaedros  b  Tetraconta-octU^dros,; 
y  cristalizado  en  la  fig.  7  de  la  misma  lámina. 

El  cristal  (let.  e)  de  la  magnífica  colección  de  Sir  Wilson  Low- 
ry  expresa  con  la  mayor  exactitud  las  caras  del  octaedro  primiti- 
vo Of  o,  Of  o,  y  las  del  cubo  ¿r,  a,  a,  que  son  lisas  y  resplandecien- 
tes. Las  caritas  r  r  del  tetraconta-octaedro  son  convexas,  y  están 
en  la  figura  c  solas  con  exclusión  de  las  del  octaedro  y  del  cubo. 

Los  gemelos  (let  b)  deben  su  formación  al  dodecaedro  rombal 
considerado  cpmo  prisma  exágono  cortado  por  medio  y  dando  la 
mitad  superior  r  media  vuelta  sobre  la  inferior,  con  lo  cual  cor- 
responden las  caras  del  apuntamiento  superior  á  las  del  inferior. 
Otros  gemelos  octaedros  se  ven  en  las  fig,  a  y  d.  Las  variedades 
octaedras  abundan  mas  en  la  India  Oriental,  y  las  dodecaedras  en 
el  Brasil. 

Los  cristales  muy  pequeños,  rara  vez  pequeños,  y  rarísima  me- 
dianos: siempre  cristalizados  por  entero,  indicando  haber  estado 
embutidos  como  los  granos,  y  nunca  propiamente  agrupados. 

La  superficie  de  los  granos  áspera,  granosa,  6  escabrosa;  la  de 
las  caras  de  los  octaedros  rayada  6  lisa,  la  de  los  dodecaedros  ás-  . 
pera  y  curva  como  la  de  los  exakis-octaedros  que  suele  ser  lisa, 

y  la  de  los  gemelos  granosa. 

•  •• 

•  ./¡iUnnm  (piedra  indómiu)  por  su  dureza* 


i 
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Las  earas  lisas  resplandecientes,  las  rayadas  lu8tro3as,  y  las  ás- 
peras, 6  sranosas  centellantes. 

Por  dentro  siempre  resplandeciente  de  lustre  propio,  que  por 
esto  se  llama  de  diamante. 

La  textura  hojosa  plana  y  perfecta,  á  veces  algo  curva  en  floro- 
nes, de  cuádríple  crucero  de  hojas  paralelo  á  las  caras  del  octaedro; 
siendo  todos  cuatro  igualmente  perfectos. 

Fragmentos  octaedros  6  tetraedros,  6  de  la  forma  intermedia. 

De  transparente  á  fuertemente  trasluciente:  nunca  es  tan  trans* 
párente  como  el  cristal  de  roca  por  la  mucha  luz  que  reflecte  por 
ambas  superficies.  Tiene  la  simple  refracción  que  corresponde  á 
8u  forma,  aunque  el  Dr.  Brewster  dice  que  debe  producir  dos  imá- 
genes, pero  que  no  pudiendo  verse  distintamente  separadas,  pare- 
cen una  sola. 

Extremamente  duro,  12  de  Br.;  y  asi  raya  al  zafiro  6  corundo: 
resistente,  muy  frío. 

P.  3,  5  según  Br. 

Por  frotamiento  es  muy  eléctríco  positivamente  por  mas  esca- 
brosa que  sea  su  superficie,  en  lo  que  se  distingue  del  cristal  de 
roca  y  de  las  piedras  preciosas,  y  sin  necesidad  de  aislarlo;  pero 
conserva  poco  tiempo  esta  virtud. 

Según  el  Dr.  Brewster,  el  plomo  rojo  y  el  oropimente  tienen 
mayor  fuerza  refringcnte  que  el  diamante,  el  cual  sin  embargo  i 
consecuencia  de  la  suya  reflecte  toda  la  luz  que  cae  en  su  superfi- 
cie posterior  en  un  ángulo  que  pase  de  24°  13',  de  lo  que  provie- 
ne su  lustre  tan  vivo  casi  metálico  &  acerado. 

Los  colores  producidos  en  el  succino  por  la  polarización  de  la 
luz  observó  Brewster  que  se  disponían  muchas  veces  en  xonas,  y 
lo  mismo  había  notado  en  algunos  diamantes.  Examinado  mas  de 
cerca  el  fenómeno  advirtió  en  ambos  pequeñas  porciones  de  aire, 
de  donde  se  seguía  que  su  fuerza  espansiva  habia  dado  una  estruc- 
tura polarizante  á  l;is  partículas  de  alrededor:  esto  sé  vio  bien  espe- 
cialmente en  un  diamante  octaedro  con  una  vejiguilla  de  aire  bas- 
tante grande.  El  Dr.  Brewster  imitó  el  fenómeno  con  burbujas 
de  sdre  encerradas  en  vidrio  y  en  jaletina.  Para  quedar  encerrado 
el  aire  debió  haber  estado  blando  algún  dia  el  cuerpo  sólido.  Del 
succino  ya  lo  sabemos  por  los  insectos  y  vegetales  que  contiene  á 
veces  en  su  interior:  pero  nunca  se  nos  habría  ocurrido  que  el  dia- 
mante hubiese  estado  líquido  alguna  vez,  si  se  pudiese  expU- 
car  de  otro  modo  el  fenómeno  de  Brewster;  pues  como  car- 
bón puro  es  el  único  cuerpo  de  la  naturaleza  que  se  muestra 
infusible  al  mayor  grado  de  calor  que  puede  producir  el  arte. 
Esto  prueba  cuan  insignes  descubrimientos  debe  producir  la  ob- 
servación de  la  polarización. 

Hace  mucho  tiempo  que  los  Judíos  holandeses  se  aprovechaban 
de  la  combustibilidad  del  diamante,  acaso  sin  conocerla.  Lo  cierto 
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es  que  cuando  tenia  un  diamante  alguna  mancha  6  defecto  casi  su^ 
perficial,  lo  echaban  al  fuego,  y  así  que  veían  que  habia  desapare- 
cido la  mancha,  lo  sacaban  mas  pequeño,  pero  mas  limpio  y  de 
mas  valor. 

Lo  que  los  distingue  en  orientales  y  occidentales,  entre  los  jo- 
yeros, no  es  su  criadero,  siiio  su  calidad  y  dureza,  como  i  las  de- 
mas  piedras  preciosas. 

Criaderos. 

Hasta  aquí  solo  se  ha  hallado  en  terrenos  de  acarreo,  6  depósi- 
tos formados  de  chinas  y  guijarros  de  cuarzo,  argamasados  con  arci- 
lla ferruginosa  y  cuarzosa:  así  me  pareció  el  del  gabinete  del  Haya 
cuando  lo  vi  en  1792.  Estos  depósitos  se  llaman  en  el  Brasil  cas- 
calho^  y  contienen  accidentalmente  hierro  espejado,  magnético  y 
rojo,  fragmentos  de  siliza  pizarra  y  de  roca  verde,  á  modo  de  gra- 
nito, compacta  y  apizarrada,  y  cuarzo  de  varios  colores,  y  aun 
anadera  petrificada  y  ademas  granos  y  piedras  rodadas  de  crisobe- 
rilo, topacio  y  otras  piedras  preciosas  con  granos  y  hojillas  de  oro. 
Se  extienden  á  largas  distancias,  como  en  Minas  Geraes  en  el 
Brasil,  á  16  leguas  de  norte  á  sur,  y  8  de  oriente  á  occidente,  al 
rededor  de  la  ciudad  de  Tejuco,  con  la  particularidad  de  que  no 
los  cubre  nada;  de  suerte  que  no  se  puede  juzgar  de  su  antigüedad 
relativa:  se  puede  solo  presumir  que  son  el  detritus  de  montañas 
primitivas  ó  á  lo  sumo  de  transición,  como  hemos  visto  en  el  artí- 
culo del  oro,  cuyos  depósitos  descansan  sobre  granito,  roca  de 
hornblenda  ó  pizarra,  y  aun  sobi*e  caliza  que  no  parece  muy  an- 
tigua. 

En  este  cascajo  están  diseminados  escasamente,  y  á  grandes 
distancias  unos  de  otros,  los  diamantes,  y  cubiertos  casi  siempre 
d^  una  costra  terrosa  mas  ó  menos  pegada  que  impide  reconocer- 
los, hasta  que  se  lavan:  se  ha  notado  que  abundan  mas  donde  hay 
mucho  oxido  de  hierro  y  en  granos  lisos,  y  mas  en  el  fondo  y  en 
las  orillas  de  los  anchos  valles  que  en  la  cuchilla  de  los  montes,  y 
4  poea  profundidad  bajo  la  superficie. 

A  fines  del  año  1822  me  enseñaron  dos  diamantes  que  decían 
ser  de  junto  á  Sultepec:  no  es  este  el  criadero,  está  sí  en  el  camino. 

En  efecto  Don  Vicente  Guerrero  halló  en  la  Sierra  madre  del 
«urde  México  en  una  cumbre,  que  dista  día  y  medio  de  Tétela  del 
río  bajando  por  Coronilla,  cocos  con  amatistas  y  cristal  de  roca  en 
su  interior,  pequeños  en  la  superficie  del  criadero,  y  mas  grandes 
eabando.  Partidos  estos  se  encuentra  que  algunos  contienen  ver- 
daderos diamantes  cristalizados  octaedros  y  dodecaedros  como  los 
de  la  India  y  del  Brasil.  Yo  no  soy  muy  crédulo,  pero  lo  cuentan 
personas  fidedignas.  Este  modo  desconocido  hasta  ahora  de  criar- 
se los  diamantes  es  todavía  mas  singular  por  el  hecho  de  hallarse 
los  cocos  no  esparcidos  en  un  terreno  flojo,  como  el  de  los  lavade- 
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ros,  sino  pedregoso  y  duro,  tanto  que  es  menester  arrancarlos  con 
barreta.  ¡Ojalá  conociéramos  siquiera  las  piedras  que  los  acompa- 
ñan !  mas  esto  es  demasiado  pedir  por  ahora,  porque  no  nos  remi- 
ten ningunas  muestras  al  Colegio. 

El  diamante  es  el  mas  estimado  de  todas  las  piedras  preciosas, 
y  cuando  no  sirven,  por  ser  imperfectamente  hojosos,  para  los  ar- 
tículos de  lujo,  todavía  sirven  para  cortar  vidrio,  y  pulir  y  cortar 
otras  piedras  duras,  y  aun  al  mismo  diamante 


Carbón  fósil. 

Mineral  Charcoal,  Ph. — Mineralishe    Ilolzkohle,  W, — Faser- 
Kohle,  Bb. 

Ncgrp  agrisado  que  se  acerca  al  puro. 

Kn  capas  delgadas,  en  pedazos  sueltos,  y  rara  vez  diseminado. 

Por  dentro  fuertemente  centellante  de  una  especie  de  lustre  de 
seda,  6  de  nácar. 

Textura  ñbrosa  conforme  á  la  antigua  de  la  madera. 

Fragmentos  romos. 

Opaco:  raspadura  negra. 

Tizna  mucho. 

Muy  blando  de  1  á  2  según  Br.:  dócil,  muy  quebradizo,  poco 
untuoso,  y  ligero  de  1  á  1,  3  según  lh\ 

Si  llega  á  encenderse  sigue  ardiendo  como  yesca,  y  deja  una  ce- 
niza blanca  que  no  es  alcalina. 

En  capitas  delgadas  entre  las  del  carbón  apizarrado,  y  dise- 
minado en  la  piedra  pez  giis,  que  cubre  á  esta  formación  en  Pla- 
iiitz  en  Sajonia.  Cuando  está  fínamente  diseminado  parece  mas 
duro  por  estar  penetrado  de  la  masa  de  piedra  pez;  pero  es  una 
ilusión  que  desaparece  probando  el  centro  de  las  porciones  mayo- 
res: el  hallarse  también  en  carbón  pardo  excita  otro  nuevo  interés 
geognOstico. 


Antracita. 

Antliracite,  Ph. — Glanz-Kohlc,  W. — Carbón  lustroso. 

I.  Concoidea. 
Musclilichc  Glanz-Kohle,  W. — Anthracite  compacte,  H. 

Ne2;ra  de  liicTro  ^uc  á  veces  pardea:  rara  vez  tiene  los  colorea 
dt'l  hierro  pavonado. 


111 

En  masas  con  varias  rajas  ó  resquebraduras,  y  aun  ampollosa 
aplastada  en  su  exterior. 

Por  dentro  de  resplandeciente  á  lustrosa  de  lustre  semimetálico. 

Textura  en  concoides  perfectas  y  grandes,  rara  vez  pequeñas. 

Fragmentos  agudos. 

Opaco:  duro  de  3  á  4:  muy  agrio,  poco  resistente. 

P.  de  1,  4  á  1,  8  según  Br. 

Para  arder  necesita  un  gran  corriente  de  aire,  y  una  vez  pren- 
dida da  vivo  fuego,  que  se  emplea  para  quemar  cal  y  hacer  ladri- 
llos, y  para  las  chimeneas  que  aspiran  bien,  con  poco  humo  6  nin- 
guno, y  sin  olor  bituminoso;  y  dejando  cenizas  por  residuo.  *En 
efecto  en  un  matracito  da  alguna  humedad  pero  ningún  aceite  em^ 
pireumático:  arde  á  la  llama  de  oxidación  sin  fundirse,  y  deja  ce^ 
ni  zas. 

La  ha  hallado  Breithaupt  en  capas  delgadas  en  la  pizarra  alum- 
brosa subordinada  á  la  vacia  gris  apizarrada,  y  aun  se  ha  cercio- 
rado de  que  el  lustre  de  la  pizarra  alumbrosia  se  debe  á  la  especie 
siguiente.  Aun  en  la  piedra  de  toque  hay  alguna  vez  capiias  del- 
gadas. 


II.  Apizarrada. 

Blind   Coal,    Ph. — Schiefrige  Glantz-Kohle,    W. — ^Anthracite 
feuilletée,  H, 

Negra  de  hierro  que  tal  cual  vez  se  inclina  á  gris  de  acero  obs- 
curo, y  por  lo  común  á  negra  agrisada. 

Muy  rara  vez  tiene  los  colores  del  hierro  pavonado. 

En  masas  y  con  rajag. 

Por  dentro  lustrosa  y  poco  lustrosa  de  lustre  semimetálico  me- 
nos distintivo  que  en  la  anterior. 

Textura  pizarreña  imperfecta  gruesa  y  plana,  rara  vez  curva: 
la  transversal  concoidea  pequeña  imperfecta  que  se  acerca  á  desi- 
gual. 

Fragmentos  poco  agudos  y  trapezoidales:  tizna  poco:  mas 
blanda  que  la  anterior:  poco  agria,  muy  quebradiza. 

P.  1,  8  según  Br.  Ni  esta  ni  la  anterior  tienen  betún,  6  son 
anf¿<ífálticaSy  como  dice  Eaton:  son  carbón  con  siliza,  alumina  5* 
oxido  de  hierro. 

Arde  con  mas  facilidad  que  la  precedente  y  es  aqui  de  un  uso 
general.  Parece  mas  nueva  que  la  grafita  y  mas  antigua  que  el 
carbón  negro,  y  en  general  de  la  época  de  transición,  como  lo  in- 
dica el  estar  atravesada  frecuentemente  de  venillas  de  cuarzo 
blanco,  que  no  se  observan  en  la  de  Pensilvania?  Es  mas  eomun 
que  la  anteriorj,  que  la  acompaña  corrientemente. 


Ademas  de  iaa  lajas  que  forma  en  vacía  gris  en  Sajonia,  j  ca- 
pas en  las  montañas  de  carbón  de  los  Países  Bajos,  se  halla  tam- 
nien  en  vetas  con  espato  calizo  junto  á  Edinburgo,  y  en  vetas  que 
arman  en  gneis  con  metales  de  plata  en  Kongsberg  en  Noruega. 
Mucha  antracita  se  halla  también  en  las  capas  de  carbón  atrave- 
sadas de  vetas  de  basalto  6  almendrilla,  6  cubiertas  de  estas  rocas, 
qne  se  piensa  que  con  su  calor  le  quitaron  el  betún  á  la  antraci- 
ta. La  de  Pensilvania  se  cria  según  el  obscurísimo  Eaton  en  argi- 
iolite^  que  será  p6rfido  arcilloso,  y  en  los  puntos  mas  bajos  de  la 
foripacion  inferior  de  vacia  gris,  á  diferencia  del  carbón  bitumino- 
so que  se  halla  en  los  puntos  mas  bajos  de  la  superior  de  areniscí 
roja. 


III.  Carbón  en  babras. 

Stangcnkohle,  StSnglicher  Antrazit,  Haüsh. — Houille  bacillaire. 
H. 

Negro  puro,  pardusco  y  agrisado  que  en  la  textura  fresca  pro- 
pende á  negro  de  hierro. 

En  masas,  y  por  dentro  lustroso  y  poco  lustroso  de  lustre  de 
cera,  no  muy  distintivo. 

Textura  concoidea  pequeña  é  imperfecta. 

Fragmentos  algo  agudos. 

Siempre  con  partes  separadas  en  barras  cruesas  y  muy  gruesas 
paralelas  algo  curvas,  las  cuales  son  muy  Táciles  de  separar  unas 
de  otras;  y  se  abren  mas  con  el  tiempo  por  si  mismas,  y  aun  se 
parten  y  subdividen.  Las  caras  de  separación  negras  de  pe/,  ás- 

g;ras,  y  centellantes:*  en  estas  es  mas  lustrosa  la  raspadura, 
reiihaupt  ha  observado  en  las  barras  cristalinas  crucero  por  las 
caras  de  un  prisma  rombal  recto. 

Blando:  poco  agrio,  muy  quebradizo. 

P.  I,  4  segim  Widenmann. 

Muy  escaso:  en  Hesse  está  con  antracita  concoidea,  carbón  de 
pez  y  aun  con  especies  del  carbón  pardo.  En  el  Méissner  una 
masa  enorme  de  basalto  y  dolerita  cubre  á  una  capa  de  carbón 
pardo  íle  15  tocsas  de  grueso;  y  la  capa  superior  de  8  á  10  pies  de 
grueso,  está  convertida  en  antracita  concoidea  y  en  barras,  y  las 
barras  son  perpendiculares  á  la  superficie  del  contacto.  Junto  á 
Kirsch  berg  atraviesa  una  veta  de  almendrilla  desconipuesta  al  car- 
bón pardo,  y  lo  transforma  igualmente  en  antracita.  En  Northum- 
berland  se  observa  la  alteración  del  carbón  producida  por  las  vetas 
de  basalto  que  le  atraviesan,  6  Whindykesy  hasta  cuatro  toesas  de 
distancia  de  ellas,  y  se  atribuye  esta  alteración  á  la  alta  tempera- 
tura del  basalto  en  su  formación. 
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Arde  mal,  sin  humo  ni  llama,  ni  olor  á  betún,  y  no  deja  cenijosi^ 
ni  escorias,  sino  una  tierra  blanca  arcillosa  que  conserva  la  antigua 
figura  del  f  6sil. 

De  estos  caracteres  y  de  su  aspecto,  que  se  acerca  á  veces  á  se^ 
mimetálico,  se  deduce  su  aíifnidad  con  la  antracita. 


Rombohedral  Graphite-Mica^  Mohs. — ^Plumbago,  Graphite^ 
Blaqk  Lead,  Phiix. — ^Eisen*6raphit,  Br.  ReissDlei.**FIomba^ 
gíne,  Fer  carburé  y  Graphite,  H. — ^Lapizplomo  mío. 

^,  Compacta., 

Graphite  lamelliforme,  EL 

Negra  de  hierro  que  tira  á  gris  de  acero. 

En  masas  y  en  ojos  6  riñoncitos. 

Por  dentro  centellante  que  pasa  á  poco  lustrosa,  y  lustrosa  de 
lustre  metálico. 

Textura  general  á  veces  pizarreña  que  se  acerca  á  hojosa  y  tie* 
ne  el  mayor  lustre:  la  particular  desigual  de  grano  pequeño  y 
fino,  que  pasa  á  concoidea  imperfecta  y  a  igual,  y  tiene  menos  lip^ 
tre. 

Fragmentos  romos  y  en  rodajas. 

Opaca:  adquiere  mas  lustre  con  la  raspadura. 

Tizna  algo  y  se  escribe  con  ella  perfectamenter 

Muy  blanda  de  1  á  I,  5:  d6cil. 

Algo  resistente  si  no  tiene  rajas:  untuosa:  poco  fria.. 

P.  de  1,  8  á  2  según  Br. 

Frotando  con  ella  el  lacre  6  la  resina  hasta  que  le  ennegfezeb. 
Ro  le  comunica  electricidad  ninguna,  en  lugar  que  la  molibdena 
se  la  comunica  positiva  según  HaUy,  y  la  molibdena  frotada  sok 
es  negativa. 

Al  soplete,  con  largo  fuego,  se  disminuye  dejando  cenizi^que 
muestra  la  reacción  del  oxido  de  hierro^  y  á  veces  también  del 
ácido  titánico.  Frotando  la  grafíta  contra  arcilla  refractaria,  y  rusen- 
tando esta  después,  se  pone  la  raspadura  nías  y  mas  roja  por  el 
exido  de  hierro  que  ha  quedado:  con  la  grafita  ( Kohlenbhnde/' 
de  Barreros  en  Minas  Geraes  del  Brasil  no  se  pone  roja  la  ra^^ 
dura,  y  eS  por  tanto  carbón  puro. 

Aunque  por  los  análisis  mas  exactos  esté  el  hierro  con  el  car- 
bón en  la  razón  de  8  á  92,  es  forzoso  tenerlo  por  esencial,  pues  en 
faltando  ya  no  es  grafita,  y  la  que  se  forma  en  loi^  hornos  alto»  ^ 
)iierro  guarda  la  misma  proporción. 

P 
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Se  halla  en  montañas  primitivas  de  ^anito,  gneis  y  caliza  gra- 
nuda en  lajas,  vetas  y  ríñones,  y  aun  diseminada;  y  en  montañas 
de  transición  como  en  Borrondale  en  Cumberland  que  es  el  cria^ 
dero  mas  importante^  y  todos  saben  su  uso  para  lapiceros. 


II.  Escamosa. 
Graphíte  granulaire,  U. 

Del  gris  de  acero  obscuro  pasa  al  negro  de  hierro. 

En  masas,  diseminada,  y  á  veces  en  capitas  delgadas,  y  crista- 
lizada. 

En  tablas  exágonas  pequeñas  que  apenas  llegan  á  medianas 
con  las  aristas  laterales  tnmcadas.        • 

Por  dentro  lustrosa  y  resplandeciente  de  lustre  metálico. 

Textura  hojosa  escamosa  mas  6  menos  perfecta,  y  en  los  crista^ 
les  el  crucero  paralelo  á  las  caras  anchas  perfecto. 

Fragmentos  en  rodajas  que  se  parten  en  hojillas  muy  flexibles. 

Tiene  una  especie  de  partes  separadas  granudas  de  todos  tama- 
ños: algo  resistente:  su  dureza  de  I  á  2  según  Mohs. 

P.  2  según  el  mismo. 

Es  esti*año  que  se  substituya  á  veces  á  la  mica  en  las  rocas  mez- 
cl(i^as>  particularmente  en  el  gneis,  amontonándose  también  como 
ella  en  lasquitas  delgadas:  en  pizarra  forma  tal  cual  vez  lajas  enteras. 
Se  usa  mezclada  con  arcilla  para  los  crisoles  de  las  casas  de  mo- 
neda, pues  por  su  textura,  y  por  ser  la  grafita  mala  conductora 
del  cal6rice,  se  revientan  menos  y  no  se  desperdicia  el  oro  ni  la 
plata.  También  resguarda  al  hierro  colado  del  orín  barnizándolo 
con  ella,  y  disminuye  el  rozamiento  de  las  máquinas  por  su  un- 
tuosidad. 


Plomo  selenico.  Pb  Se. 
Cobaltic  Lead-Glance,  M. — Selenblei',  B. — Cobalt-Bleierz. 

En  masas,  y  diseminado:  no  se  conocen  cristales:  raspadura 
gris. 

Al  soplete  se  descompone  muy  fácilmente  con  olor  de  selenio 
formando  una  pegadura  roja  pardusca  del  mismo  que  luego  se  di- 
sipa. Después  se  forma  otra  de  oxido  de  plomo  amarillo  al  rede- 
dor del  plomo  que  se  reduce,  y  la  llama  se  tiñe  de  azul  claro.  El 
vidrio  de  b6rax  se  tiñe  de  azul  de  esmalte  bsno. 

Consta  según  H.  Rose  de  plomo  71,SI,  selenia  27,59;  se^n  el 
mismo  son  esenciales  3,14  partes  que  halló  de  .cobalto  por  ciento. 
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Se  cría  en  Clausthal  en  una  veta  que  arma  en  vacia  gris  con 
cuarzo  7  brunoespato,  en  pizarra  *en  Zorge,  y  en  Tilkerode  tam- 
bién en  el  Harze  en  los  lünites  de  la  roca  verde  estratificada  so- 
bre la  pizarra. 


Pjlomo  cobrizo  selenico.  Pb  Se  con  Cu  Se. 

■ 

Selenkupferblei. 

Gris  de  plomo  mas  claro  que  el  del  plomo  aelénico,  que  fle  to* 
ma  de  amarillo  de  latón  y  de  azul. 
En  masas,  sin  figura  regular  ni  cruceros. 
De  lustre  metálico:  textura  concoidea  é  igual:  partes  granudas. 
Raspadura  mas  obscura:  blando:  dúctil.  I^.  7. 
Al  soplete  se  porta  como  el  plomo.selénico,  pero  se  funde  algo 
en  la  superficie.  jDespues  de  una  larga  quema  da  escoria  negra,  que 
fundida  con  b6rax  produce  fuerte  reacción  de  cobre,  y  agre^uído 
sosa  se  separa  un  uobulito  de  cobre. 
Contiene  según  H.  Rose: — 

Plomo     .    .    59,67 
Selenio    -    -    29,66 
Cobre      -    -      7,86 
Hierro  y  plomo  0,44 
Se  cria  en  Tilkerode  en  el  Harze  en  cintaa  de  espato  calizo  y 
magnesia-espato,  á  veces  con  cristalitos  embutidos  de  hierro  espe- 
jado. 


CoBms  PLOMOSO  sBLENieo.  Pb  Se  con  Cu*  Se. 

Selenbleikupfer. 

De  color  mas  obscuro  que  el  anterior  y  tirando  mas  á  azul:  tQ- 
ma  mas  lustre  en  la  raspadura.  P.  5,  6. 

Al  soplete  se  funde  fácilmente  y  se  liquida  en  uña  masa  gris  de 
lustre  metálico,  que  después  de  bien  quemada  da  con  bórax  y  so- 
sa un  glóbulo  de  cobre. 
Tiene  según  H.  Rose: — 

Plomo  .--.-..    47,33 

Selenio 34,26 

Cobre 15,45 

Óxidos  de  hierro,  plomo  y  cobre  2,08 
También  en  Tilkerode. 
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CoBKX  SEulinco.  Cu*  Se. 

Sleleqíuret  of  Copper,  M.  j  Phill. — Selen-Eupfer,  B. — Cuivfe 
Beleniéy  H.  * 

Se  parece  mucho  á  la  plata  nativa  según  Phillips. 

Adquiere  electricidad  necativa  por  frotamiento.  Se  funde  so- 
bre carbón  en  ¿lóbulo  gris  algo  maleable  con  fuerte  olor  de  coles 
podridas.  En  ef  tubo  da  selenio  que  se  sublima  en  forma  de  polvo 
rojoy  y  cristalitos  de  ácido  selénico  que  se  disipan  á  un  calor  suave^ 
y  después  de  mucho  fuego  da  con  sosa  un  gl&bulo  de  cobre. 

Consta  según  Bercelio  de 

Selenio    -    -    -    40 
Cobre-    -    -    -    60 

Hasta  ahora  solo  en  la  mina  de  cobre  de  Skrikerum  en  Suecia. 


EucAiEiTA*  de  B.  Cu"  Se  t  Ag  Se. 

Seleniuret  of  silyer  and  copper,  Phill. — Cuivre  selenié  argéntala 
H. 

Color  gris  de  plomo. 

En  masas:  de  lustre  metálico:  con  cruceros. 
Partes  separadas  granudas  cristalinas. 
Raspadura  lustrosa. 

Opaca  y  blanda  según  Phillips,  y  recibe  las  impresiones  del  mar- 
tillo. 

Al  soplete  se  funde  con  fuerte  olor  de  coles  podridas  dejando 
un  globulito  gris  metálico  blando  pero  no  dúctil:  copelado  con 
plomo  da  otro  gl&bulo  de  plata,  oliendo  á  selenio  mientras  dura  la 
operación.  En  el  tubo  abierto  se  porta  como  el  seleniuro  de  cobre: 
con  los  fundentes  muestra  una  fuerte  reacción  de  cobre. 
Consta  según  Bercelio  de 

Seleniuro  de  cobre    -    -    -    -    41 
Biseleniuro  de  plata  -    •    -    -    59 
&sea: — 

Cobre  -    -    -    25,4 
Plata    .  '.    -     42,9 
Selenio      -    -     31,7 
En  el  mismo  Criadero  del  anterior  en  una  roca  talcosa  6  sem^ 
jante  á  la  serpentina,  también  con  espato  calizo. 

*  Del  fipíego  bien  venida  ú  oportuna,  aludiendo  á  que  su  detcubrimi^to 
Completó  el  examen  que  acabubm  de  hacer  Bercelio  del  eelenio. 
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Plata  selenica? 

Me  parecia  haberla  en  Tasco  junto  á  México;  pero  es  otra  cosa 
enteramente  nueva.  En  efecto  el  C.  Méndez  y  yo  publicamos  en 
el  Sol  de  24  de  Septiembre  de  1823  la  descripción  de  unos  cris- 
talitos  de  color  gris  de  plomo  negruzco,  resplandecientes  de  lustre 
metálico,  y  en  forma  de  tablítas  exágonas  con  todas  las  aristas  re- 
dondeadas como  si  hubieran  estado  al  fuego,  del  tamaño  de  línea 
y  media  y  dúctiles.  -Al  soplete  sobre  carbón  se  fundieron  con  al- 
guna efervescencia  formándose  una  á  otra  aguja  gris  de  lustre 
metálico,  y  produjeron  sin  olor  sensible  una  pegadura  de  amari- 
llo de  ocre,  y  en  la  circunferencia  roja  carmesí:  las  agujas  se 
disiparon  con  la  continuación  del  fueso,  y  luego  que  se  volatilizó 
la  mayor  parte  del  metal,  resultb  con  bórax  un  botón  de  plata  con 
vidrio  verde  aceituna  por  algún  poco  de  hierro  mezclado.  Con 
sosa  6  natrón  conseguimos  un  globulito  opaco  que  daba  olor  hepá- 
tico, y  con  mas  fuego  el  botón  de  plata,  y  una  escoria  que  absor- 
vió  d  carbón.  El  hecho  de  no  haber  dado  olor  alguno  al  soplete 
debió  habernos  convencido  de  que  no  podia  ser  biseleniuro.  ¿Será 
un  sulfuro  de  plata  con  cadmio?  las  agujas  indicarían  acaso  la 
presencia  de  antimonio;  pero  no  observamos  humo  blanco.  El 
pedazo  de  donde  se  tomaron  los  cristalitos  pasó  al  gabinete  del  C. 
Conde  de  Regla. 


Biseleniuro  be  Zinc  de  Culebras. 

En  una  excursión  que  hizo  por  Culebras  junto  al  mineral  del 
Doctor,  el  C.  José  Manuel  Herrera,  hallo  un  metal  parecido  al 
cinabrio  hepático,  que  arma  también  con  mercurio  nativo  en  la 
caliza  alpina  sobrepuesta  á  la  arenisca  roja,  del  cual  me  dio  algu- 
nos pedazos,  y  mucho  tiempo  después  otros  el  Coronel  Róbinson, 
con  la  advertencia  de  que  habia  sacado  el  Dr.  Magos  dos  onzas  y 
media  de  azogue  por  libra.  Arde  al  soplete  con  llama  violada  her- 
mosa y  mucho  huiQo  pestífero  que  huele  á  coles  podridas,  dejan- 
do una  tierra  blanca  agrisada:  le  llamaré  por  ahora yS^V  rofo.  Le 
acompaña  mezclado  intimamente  otro  metal  tan  parecido  á  la  pla- 
ta gris  clara,  que  conñeso  que  me  engañé  al  principio:  solo  me 
hizo  dudar  el  saber  que  no  se  crian  juntos  el  cinabrio  y  la  plata 
gris.  El  polvo  de  su  raspadura  es  m^s  negro  y  tizna  mas  que  el 
de  esta:  se  porta  al  soplete  casi  del  mismo  modo  que  el  rojo,  y  su 
peso  especifico  después  dedeslamado  con  cuidado,  por  estar  muy 
revuelto  con  la  calida  es  de  5, 56  según  el  C.  Chovell,  y  el  del  fósil 
rojo,  después  de  la  misma  operación,  de  5,  66,  á  diferencia  del 
tinabrio  nepático  que  pasa  de  5,  8:  á  este  Ihin^  fósil  gris. 
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Su  análisis  es  muy  fácil  si  no  se  quiere  que  sea  muy  exacto. 
No  hay  mas  que  poner  á  destilar  50  éranos  en  una  retortita  y  lue* 
go  se  subliman  el  mercurio,  el  selenio  y  un  poquito  de  azufre,  y 

Sueda  en  el  fondo  de  la  retorta  suboxido  de  zinc.  Que  sea  selenio 
I  polvo  gris  metálico  que  se  pega  en  lo  alto  d^  la  retorta,  lo  prue- 
ba el  color  rojo  que  muestran  las  pegaduras  puestas  delante  de  unm 
vela,  y  el  fuerte  lustre  metálico  que  toma  la  parte  que  ha  tocado 
al  vidrio.  También  prueba  que  sea  suboxido  de  zinc  el  que  queda 
en  la  retorta,  su  disolubilidad  en  los  ácidos,  y  en  exceso  de  pota- 
sa, sosa  y  amoniaco  cuando  se  precipita  con  ellos;  y  al  soplete  la 
fosforescencia  que  despide  al  rusentarse,  el  humo  blanco  que  se 
pega  al  rededor  en  el  carbón,  y  el  esmalte  que  forma  con  el  b&rax 
y  la  sal  microcósmica. 

De  mis  esperimentos  me  parece  poder  inferir  que  se  compone 
el  fósil  gris  de  49  de  selenio,  24  de  zinc,  19  de  mercurio,  y  1,  5 
de  azufre.  Con  6  granos  que  obtuve  de  cal  se  completabflA  99^5; 
pero  la  cal  no  se  debe  contar  sino  como  accidental.  Será  pues 
•un  biseleniuro  de  zinc  con  protosulfuro  de  mercurio,  el  cual  le 
comunicará,  á  mi  entender,  el  color  obscuro  6  gris;  y  el  fósil  ro- 
jo será  otro  biseleniuro  de  zinc  pero  con  bisulfuro  de  mercurio  6 
cinabrio,  el  cual  le  comunicará  el  color  rojo;  y  así  son  dos  góneros 
diversos,  porque  tienen  dos  fórmulas  distintas,  como  el  oropi- 

mente  y  rejalgar,  á   saber:  la  del  fósil  gris  será  in  Se*  t  Hg 

S,  y  la  del  fósil  rojo  !tn  Se^  t  Hg  S.'  Bercelio  quiere  que  sea 
Sesquiseleniuro. 


Azufre  nativo.  S. 

Prisraatic  sulphur,  Mohs  y  Jam. — ^Natürlicher  Schwefel,  W.-— 
Soufre,  H. 

I.  COMÜN. 

Amarillo  de  azufre  que  por  un  lado  se  acerca  algo  á  verdegay 
y  por  otro  al  de  limón,  cera,  melado,  naranjado,,  amarillo  pajizo, 
y  gris  amarillento. 

Kn  masas,  diseminado,  bulboso  aplastado,  que  está  á  veces  em- 
butido en  grandes  masas  en  marga  y  caliza,  y  cristalizado  como 
la  fíg.  8,  de  la  lam.  3. 

'El  Dr.  Rose  ha  observado  gemelos  adheridos  por  la  cara  del 
truncamiento  de  1^  arista  paralela  á  la  menor  diagonal. 

Los  cristales  adherentes  por  ios  extremos  ó  agrupados  en  sartas, 
grandes  como  los  de  Conil  junto  á  Cádiz,  medianos,  pequeños  y 
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muy  pequeños^  y  de  superficie  lisa,  y  lustrosos  6  resplaiujecientes 
de  lustre  de  diamante. 

Por  dentro  de  lustroso  á  poco  centellante  y  a.un  mate,  entre  ce- 
ra y  diamante. 

Textura  desigual  de  grano  grueso  y  pequeño,  que  pasa  unas 
veces  á  astillosa  gruesa,  y  otras  á  concoidea  imperfecta  y  plana. 
Se  parte  con  dificultad  paralelamente  á  las  caras  del  octaedro  y  á 
las  aristas  de  la  base,  y  aun  á  esta  misma  según  Br. 

Fragtnentos  algo  romos. 

El  cristalino  en  n^asas  muestra  tendencia  á  partes  granudas  con- 
fusas. Por  lo  común  trasluciente:  los  mas  bellos  cristales  son 
transparentes,  y  tienen  dpble  refracción  muy  fuerte  aun  al  través 
de  caras  paralelas. 

El  mate  adquiere  lustre  en  la  raspadura. 

Muy  blando  de  1,  75á2,  5:  algo  d6cil:  quebradizo,  y  muy 
quebradizo. 

P.  de  1,  8  á  2  según  Br. 

Pasándolo '  de  repente  de  un  cuarto  frío  á  otro  caliente  salta,  6 
por  lo  idenos  se  resquiebra  con  algún  ruido.  Adquiere  electrici- 
dad negativa  por  frotamiento,  y  arde  fácilmente  con  llama  azula- 
da 6  blanca,  y  olor  sulfuroso. 

Es  singular  la  indiferencia  con  que  refiere  M ohs  que  el  profe- 
sor Mittscherlich  ha  mostrado  que  la  forma  del  azufre  que  consi- 
guió cristalizado,  por  la  via  seca  6  por  la  fundición,  en  prísmas 
rombales  oblicuos  es  incompatible  con  la  forma  prismática  rombal 
recta  del  que  se  halla  en  la  naturaleza.  Pues  qué  ^  np  percibirá 
que  si  su  clasificación  de  los  f&siles  por  la  cristalización  bambolea 
con  el  hecho  de  que  f6mles  diversos,  en  que  se  substituyen  unos 

f)ríncipiosá  otros,  se  cristalizan  del  mismo  modo,  se  viene  al  sue- 
o  enteramente  en  cuanto  un  mismo  fósil  sea  capaz  de  dos  formas 
incompatibles?  A  mí  así  me  lo  parece  sin  decir  que  ni  un  qufniico 
principiante  se  persuadirla  que  el  bisulfuro  y  trisulfuro  de  arsénico, 
6  el  oropimente  y  rejalgar,  y  el  azufre  nativo  sean  especies  de  un 
mismo  genero.  Vaya  otra  observación  que  desagradará  á  los  Vulca- 
nistas,  y  es  que  el  azufre  de  la  naturaleza  se  ha  formado  por  la  vía 
húmeda. 

Abundando  tanto  el  azufre  cojnbinado  con  los  metales  en  forma 
de  sulfures  en  las  montañas  primitivas  y  de  transición,  es  muy 
ext^paño  que  escasee  en  ellas  en  estado  de  pureza,  y  que  en  las  de 
capas  suceda  lo  contrajo.  Pienso  que  no  será  muy  abundante  el 
que  hallaron  el  Barón  de  Humboldt  y  Eschwege  en  lajas  de  cuar- 
zo de  doscientas  toesas.de  grueso  subordinadas- á  la  micapizarra  en 
Ticsan  en  las  cordilleras  de  Quito,  y  en  caliza  con  pizarra  de  la 
misma  antigüedad  que  aquella,  á  que  está  sobrepuesta  la  roca  de 
Itacolumi  en  el  QrasiL  También  lo  halló  el  Barón  de  Humbpldt 
en  terrenos  de  transición  en  rocas  cuarzosas  hacia  el  limite  de  los 
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pórfidos  de  transicioH,  y  de  la  caliza  alpina  en  los  Andes  4e  Cajv 
marca  en  el  Perú.  Aquí  pertenecerán  los  cristalitos  indetermint- 
bles  que  están  en  lo  interior  del  cuarzo  celular  en  Cadereita. 
Tampoco  será  muy  abundante  el  del  interior  de  las  vetas  de  cobre 
que  arn\an  en  granito  en  Suabia,  y  en  las  de  plomo  en  caliza  de 
transición  de  Bonanza,  y  el  últimamente  descubierto  en  Guana- 
xuato. 

Pero  donde  abunda  muchísimo  es  en  el  yeso  de  las  montañas 
de  capas,  en  la  arcilla  que  le  acompaña  en  los  depósitos  de  salge- 
ma,  que  ocupan  diversas  alturas,  en  la  caliza  á  que  están  subordi* 
nados  estos  depósitos,  y  en  la  marga  que  alterna. con  ellos  gris  y 
roja,  y  arenisca  abigarrada,  que  son  las  que  caracterizan  la  forma- 
ción. Está  en  ojos  de  algunas  líneas  de  grueso,  ó  en  masas  de  mu- 
chos pies  cúbicos:  así  se  hallan  los  bellos  cristales  de  Conil  solos, 

en  Sicilia  éon  cristales  de  celestina.    También  se  cria  alguno  ea 
os  lignites  ó  carbón  pardo  de  Turinge,  y  en  terrenos  de  tercera  for- 
mación en  el  yeso  compacto  de  Montmartre  junto  á  Paris. 

El  difunto  Bustamante  halló  las  variedades  primitiva,  cuneifor- 
me y  prismada  en  cristales  p>equeños  y  muy  pequeños  en  ud& 
brecha  traquitica  de  las  cercanías  de  Atlixco  en  ruebla» 

II.   TfiRBOSO. 

Amarillo  pajizo  claro. 

En  masas  y  diseminado:  mate. 

Textura  terrosa  ñna:  fragmentos  muy  romos. 

Opaco:  no  tizna:  de  muy  blando  á  desmoronadizo^ 

Poco  frió:  poco  untuoso,  casi  árido  y  ligero. 

Se  halla  con  el  común  no  cristalizado,  y  aun  embutido  en  algu- 
nos pedernales  franceses.  Aquí  pertenecerá  el  pulverulento  que 
depositan  las  aguas  hepáticas  del  ojo  de  San  Pablo  de  Puebla 
y  el  soñado  hidrato  de  azufre  de  algunos. 

III.  VoLCAirrco. 

Amarillo  de  azu&e  claro  que  tira  á  gris. 

En  masas,  con  ojos,  ampolloso  y  cariado,  á  veces  con  propen- 
sión á  cristales  piramidales. 

Por  dentro  poco  lustroso  que  se  acerca  á  lustroso  entre  cera  y 
diamante. 

Textura  desigual  de  gr^tno  grueso  y  pequeño. 

Fragmentos  poco  ronios. 

Poco  trasluciente,  y  en  lo  demás  conviene  con  el  común. 

Es  producto  de  volcanes  por  sublimación  y  aun  en  los  silencie* 
sios  del  carbón  dicen  haberse  hallado  en  forma  de  flores.  Arriño* 
nado,  estalactítico  v  en  racimos  lo  halló  Bustamante  en  el  cráter 
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del  Jorullo  y  en  San  Antonio  Oftxoama  al  Sur  de  San  Luis  Poto-* 
sí,  y  en  bolas  llenando  los  huecos  de  una  almendrilla  en  el  volcan 
de  Ori'/.ava,  lo  que  es  Men  particular.  El  azufre  rojo  de  ks  islas 
dé  Lipari  di&  á  Stromeyer  selenio* 


/  Mabganesa  sulfúrea.  Mn  S.» 

Hexahedral  Glance-Blende,  Prismatic  Manganese-BIende,  M.  y 
J. — Schwarzerz,HAus. — Mangan-Blende,BR. — Manganglanz. 
Manganeso  sulfuré,  H. — Alabandina  sulfúrea  de  mis  tablas 
pag.  66.  • 

Color  negro  de  hierro  que  tira  algo  á  gris  de  acero  obscuro: 
tomado  por  fuera  de  pardo. 

En  masas,  diseminada,  celular  y  en  prismitas  rombales  con  las 
aristas  agudas  truncadas,  según  Br. ;  y  asi  le  asigna  por  figura 
fundamenta]  la  pirámide  rombal  obtusa,  con  doble  crucero  lateral 
poco  claro  paralelo,  supongo,  á  las  caras  del  prisma.  Será  la  de 
Cornuallis?  los  demás  autores  asignan  á  la  de  Transilvania  cubos 
con  las  esquinas  truncadas. 

Los  cristales  pequeños  y  agrupados,  é  incorporados  con  otroft 
fósiles  como  alabandina  roja,  &c.  No  he  visto  cris^izada  la  de 
Oaxaca. 

Por  dentro  lustrosos  y  resplandecientes  de  lustre  metálico  im- 
perfecto. 

Textura  hojosa  curva  de  triple  crucero  poco  oblicuángulo,  aun- 
que dice  Br.  que  solo,  tiene  dos  como  hemos  visto,  y  Mohs  tres: 
el  último  dice  que  la  textura  transversal  es  concoidea. 

Fragmentos  romboedros;  según  Mohs  exaedros  perfectos:  los 
de  la  que  está  en  masas  son  indeterminados  y  algo  agudos. 

En  masas  tiene  partes  separadas  granudas  esquinadas,  medianas 
y  pequeñas  con  caras  de  separación  rayadas  en  zigzaque,  y  lus- 
trosas. Yo  no  pude  observar  esto  en  |a  de  Oaxaca  por  no  estar  en  ma- 
sas, sino  íntimamente  mezclada  con  cobre  amarillo. 

Pierde  el  lustre  en  la  raspadura,  y  el  polvo  es  verde  aceituna* 

Semidura  de  4,  5  á  5:  algo  d6cil:  quebradiza. 

P.  de  3,  9  á  4  según  Br. :  en  mis  tablas  le  asigné  yo  3,  S, 

Con  los  ácidos  da  mas  olor  hepático  que  las  blendas,  y  no  fos- 
foresce frotada  como  ellas  en  la  obscuridad  según  Br. 

Al  soplete  no  se  funde  por  sí  sola;  se  pone  parda  rojiza,  y  con 
bórax  da  vidrio  violado. 

Si  su  composición  es,  según  la  fórmula,  de  36  partes  de  azufre, 
y  64  de  marganeso,  me  lisongeo  que  el  análisis  antiguo  que  mas 
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se  acerca  es  el  mió  hecho  con  el  difunto  Gotero  28  años  hace,  que 
me  di6  41,7  de  azufre  y  58,3  de  marganeso,  no  haciendo  caso  de 
la  silíza  que  era  accidental.  Klaproth  y  Vauquelin  dijeron  que 
tenia  82  y  85  partes  de  marganeso  oxidulado,  y  de  11  á  15  no 
mas  de  azufre;  Proust  creo  que  sac6  17:  no  se  entienda  que 
alego  esto  por  defraudarlos  de  su  verdadero  mérito,  pues  solo 
los  que  no  trabajan  son  los  que  nunca  se  equivocan.  Un  nue- 
vo análisis  ha  dado  á  Arfwedson  37  de  azufre  y  62  de  marga- 
neso. 

Se  cria  en  Transilvania^  Oaxacá  y  Cornuallis. 


%  Blenda.  Zn  S.< 

'Dodecahedral  Garnet-blende,  Mohs. — Sulphuret  of  Zinc,  Phill. 
— Zinc-Blende,  Ba. — ^Blende,  W. — Zinc  sulfuré,  H. — Pseu- 
do-galena  6  galena  falsa  (porque  se  confundía  antiguamente  con 
ella) :  estoraque^  ojo  de  víbora  y  michoso  en  México. 

I.  Hojosa  dh^isible. 
(Blenda  amarilla  de  antes) 

Verde  espárrago  y  aceite,  amarilla  de  cera,  de  limón,  melada, 
naranjada,  de  aurora  y  de  jacinto  hasta  parda  rojiza  clara:  donde 
se  ha  gastado  por  frotamiento  muestra  algo  de  amarillento. 

Por  fuera  tomada  de  negro  azulado  6  pardusco,  de  la  cola  de 
pavo  real  y  del  hierro  pavonado. 

En  masas,  diseminada  y  en  los  cristales  de  la  ñg.  9  lam.  4.  La 
ñguray*  son  los  dos  tetraedros  derecho  é  inverso:  la  d  el  dode- 
caedro con  la  mitad  de  las  caras  del  leicitoedro,  y  la  ^  el  tetraedro 
con  la  otra  mitad  de  las  caras  del  mismo.  Los  gemelos  son  seg- 
mentos de  octaedros,  como  lam.  3  fig.  7  let  a,  6  de  dodecaedros 
let  b. 

Los  cristales  medianos  (en  Tasco  grandes)  pequeños  y  muy  pe- 
queños, y  tan  incorporados  unos  con  otros  que  es  diñcil  recono- 
cerlos, con  las  caras  lisas  y  resplandecientes,  6  fuertemente  raya- 
das. 

Por  dentro  varía  de  resplandeciente  á  lustrosa  de  lustre  de  dia- 
mante que  se  acerca  algo  al  de  vidrio. 

Textura  hoiosa  perfecta  y  plana  de  séxtiple  crucero  de  hojas, 
de  donde  resultan  fragmentos  dodecaedros  rombales. 

La  que  está  en  masas  tiene  partes  separadas  granudas  general- 
mente grandes  y  medianas:  á  veces  son  las  caras  de  separación 
escabrosas,  de  color  negro  agrisado  y  poco  lustrosas  de  lustre  se^ 
mimetáiico. 
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Varía  de  transparente  á  trasluciente:  refracción  simple. 

Raspadura  gris  amarillenta  clara»  6  mas  bien  amarilla  pajiza  y 
ftin  lustre. 

Semidura,  mas  que  el  espato  calizo,  de  4,  5  i  5:  agria,  quebra- 
diza. 

P.  de  S,  8  á  4  según  Br. 

Frotada  con  un  cuerpo  duro  da  luz  fosfórica  en  la  obscuridad 
aun  debajo  del  agua. 

Al  soplete  chisporrotea  á  veces  inucho,  se  puede  rusentar  y  no 
SG  funde,  solo  con  el  soplo  mas  fuerte  se  redondea  algo  en  los 
bordes  agudos:  huele  poco  á  gas  sulfuroso  y  es  difícil  de  reverbe- 
rar. En  el  tubo  abierto  no  da  humo  y  se  muda  poco.  Sobre  car- 
bón, calentada  fuertemente  en  la  llama  de  oxidación,  despide  hu* 
mo  de  zinc  que  se  pega  al  carbón.  La  sosa  reduce  el  zinc,  de  suerte 
que  con  buen  fuego  aparece  la  llama  de  zinc,  y  se  pegan  sus  flores 
al  carbón. 

.  En  mantos  en  montañas  primitivas,  y  en  vetas  en  las  mismas  y 
en  las  de  transición,  con  galena  platosa,  6  aurífera,  metal  negro  6 
cobre  gris  rico  en  plata,  brunoespato,  pirita  y  cuarzo,  en  Schar- 
fenberg,  á  la  que  se  agrega  alabandina  roja  como  en  Transilvania: 
á  veces  también  con  plata  agria,  sulfúrea  y  tíativa.  Abunda  en 
Tasco  en  una  mina  abandonada,  y  así  solo  se  halla  en  él  terrero 
en  cristales  sueltos:  pertenecerá  á  la  formación  de  vacia  gris  que 
es  la  dominante  allí.  Bustamante  describe  de  la  mina  de  Trinidad 
los  cristales  grandes  y  medianos  de  las  variedades  octaedra,  cubo- 
octaedra,  alterna,  biforme  y  triforme  de  Haüy  con  los  colores  de 
pecho  de  paloma  y  arco  iris,  que  les  dan  una  hermosísima  vista^ 
también  agrega  los  criaderos  de  Plateros  y  MazapiL 

II.  Hojosa  gbanvda. 
/         (Blenda  parda  de  antes.) 

Parda  cetrina  y  rojiza  obscuras  pasando  á  pardo  musco  y  aun  al 
de  clavo. 

En  masas,  diseminada,  y  en  pequeños  y  muy  pequeños  cristales 
muy  confusos. 

Por  dentro  de  poco  lustrosa  á  fuertemente  centellante  entre 
nácar  y  diamante. 

Textura  hojosa,  que  cuando  disminuyen  las  partes  granudas 
pasa  á  igual. 

Fragmentos  poco  agudos. 

Partes  granudas  esquinadas  medianas,  pequeñas  y  finas. 

Trasluciente  en  los  bordes,  y  la  que  pasa  á  compacta  es  opaca. 

Raspadura  parda  cetrina  y  en  lo  demás  conviene  con  la  ante- 
rior. 
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En  mantos  cslá  acompañada  de  pirita  común  y  arscnical,  cobre 
amarillo^  galena,  y  otros  metales,  y  piedra  radiante,  granate,  ca- 
liza, perlaespato,  &c.  En  vetas  está  con  cobre  amarillo  y  galena, 
espato  flúor,  pesado,  calizo  y  cuarzo  como  en  Derbyshire. 

El  uso  de  la  blenda  para  «acar  '/inc  parece  que  no  está  aun  muy 
generalizado,  porque  exige  una  reverberación  larga  y  cuidadosa. 
y  al  cabo  da  24  6  25  por  100  de  zinc,  cuando  tiene  de  50  á  66. 

I.    SüBESPECIE, 

/  Blenda  parda  estriada,  Strahlcn-Blende,  Br. 

Parda  rojiza' obscura  que  se  acerca  á  cetrina  y  rara  vez  á  parda 

de  clavo. 

En  masas,  y  á  veces  con  propensión  á  errinonada. 

Por  dentro  do  lustrosa  á  poco  lustrosa  de  lustre  de  diamante 
que  se  inclina  al  de  nácar. 

Textura  estriada  angosta  y  muy  angosta  divergente  en  ramille- 
tes de  triple  crucero,  que  corresponde  á  las  cpras  alternas  de  un 
prisma  exágono. 

Fragmentos  cuneiformes»  y  en  astillas. 

Las  porciones  de  ramilletes  reunidas  en  partes  granudas  gran- 
des. 

Trasluciente  en  los  bordes. 

Raspadura  parda  clara. 

I),  de  4,  5  á  5. 

P.  de  3,  9  á  4  según  Br. 

Es  la  mas  escasa  de  todas  las  blendas  y  hasta  ahora  solo  se  ha 
hallado  en  vetas  de  montanas  primitivas  con  galena,  pirita,  cobre 
gris  ó  metal  negro,  cuarzo,  &c. :  en  Boemia  se  cria  la  estriada  muy 
angosta,  y  la  casi  ancha  en  Transilvania. 

Ésta  es  la  que  da  mas  cadmio  en  Boemia  y  en  Tasco,  donde 
pasa  á  las  marquetas  en  forma  de  polvo  negro  6  pardo  rojizo;  pe- 
ro la  formadon  en  Tasco  es  de  vacia  gris. 

II.  SüBESPECiE — ^Fibrosa. 

Schalen-Blende,  Br. — Fasrige  dichte  braune  hiende,  W. — ^^Zinc 
sulfuré  concretionné  mamelonné,  H. — ^Testácea  de  la  pag.  91 
de  mi  orictognosia  y  65  de  las  tablas. 

Parda  rojiza  clara  ú  obscura  que  tira  mucho  í  cetrina. 

Rara  vez  en  masas,  sino  arriñoñada,  en  racimos  y  estalactítica. 

Por  fuera  y  por  dentro  mas  6  menos  centellante  de  lustre  de 
diamante  que  tira  al  de  cera. 

Textura  fíbrosa  ñna  divergente  en  ramilletes,  que  pasa  muchas 
veces  á  compacta  astillosa  é  igual. 
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Fragraentos  poco  agudos  6  en  astillas  y  cuneiformes. 

Siempre  tiene  partes  lestáceas  gruesas  &  delgadas,  encorvadas 
en  la  dirección  de  la  superficie,  en  las  cuales  salta  al  romperla. 

Opaca;  raspadura  parda. 

D.  de  4,  5  á  5. 

P.  de  3,  6  á  3,  8  según  Br. 

¿  E^,  posible  que  un  grano  por  ciento.. de  arsénico  que  hallo 
Hecht  le  comunique  la  forma  en  cascos?  y  entonces  ¿  será  este 
grano  de  arsénico  accidental? 

Se  cria  cómo  las  otras  con  galena,  á  la  cual  comunica  en  Sajo- 
nía  la  forma  en  tubos  y  estalactítica  con  cierto  viso  interior. 

III.  Neoba. 
Zinc  sulfuré  noir,  H. 

De  color  negro  agrisado  á  negro  puro:  los  cristales  en  las  pun- 
tas rojos  de  sangre.  A  veces  saca  del  criadero  los  colores  de  hier- 
ro pavonado  y  pecho  de  palomas  rara  vez  tiene  viso.. 

En  masas  y  diseminada;  pocas  veces  en  pequeños  granos  redon- 
dos y  con  impresiones  de  tablas  6  piramidales  exágonas  de  cuarzo, 
y  cristalizada  en  las  formas  de  la  hojosa. 

Los  cristales  pequeños  y  muy  {>equeños,  rara  vez  medianos, 
solitarios  6  agrupados  y  lisos  6  encostrados;  aquellos  resplande- 
cientes, y  estos  poco  lustrosos. 

Por  dentro  apenas  resplandeciente,  sino  lustrosa  y  poco  lustro- 
sa de  una  especie  de  lustre  de  diamante. 

Textora  hojosa  menos  perfecta  que  la  de  la  primera,  pero  con 
'  los  cruceros  y  fragmentos  de  ella-  Una  variedad  muy  rara  es  es- 
triada. 

La  que  está  en  masas  tiene  pa'rtcs  granudas  esquinadas  de  todos 
tamaños. 

La  roja  de  sangre  es  trasluciente,  y  las  demás  opacas. 

Raspadura  parda  cetrina. 

Poco  semidura,  agria. 

P.  de  3,  9  á  4,  1  segim  Br. 

La  mas  hermosa  es  la  de  Kcínigsbcrg  en  la  baja  Ungría. 

En  mantos  y  votas  de  montañas  primitivas  con  pirita  arsenical, 
y  en  las  de  transición  y  de  capas  con  galena,  pirita  y  cobre  ama- 
rillo: también  acompaña  ricas  formaciones  de  cobre  y  de  plata. 
Bustamante  cita  Zacatecas  y  Sombrerete,  ademas  de  Tasco  que  es- 
tá en  mis  tablas. 

Juzgo  bien  distinguidas  las  tres  especies  por  la  diversa  propor- 
ción del  hierro:  la  negra  es  la  que  mas  tiene.  No  me  parece  ra- 
zón suficiente  para  juntarlas  la  que  da  Molis,  á  saber:  que  es  me- 
nester mucha  práciica  para  distinguirlas,  y  aun  á  veces  es 
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imposiblcy  lo  que  no  puedo  conceder,  ni  menos  la  conclusión  que 
es  original:  estaca  una  demostración  segura,  aunque  empírica^ 
de  que  la  distinción  en  especies  es  inútil. — Sin  embargo  de  esio 
las  distingue  la  naturaleza,  y  si  no  ¿  porque  es  la  estriada  la  que 
da  mas  cadmio,  según  el  mismo  Mohs?  Yo  lo  que  pienso  es  que 
su  conclusión  es  como  las  que  se  sacan  de  las  cualidades  ocultas: 
una  almohada  blanda  para  reclinar  la  cabeza. 


Pirita  amarilla  6  cubica.   Fe. 

Ilcxaliedral  Iron-pyrítcs,  M.  y  Jam. — Schwefelkies,.W. — Eifsen- 
kies,  Leonhard. — ^Fer  sulfuré,  (en  parte),  H. — Bronce  chino 
y  margaritoso  de  México. 

Amí«TÍIla  de  bronce  que  tal  cual  vez  se  acerca  al  amarillo  de 
uro  por  contenerlo;  mas  á  menudo  se  halla  con  los  colores  del  ar- 
co iris,  cola  jde  pavo  real,  y  amarillo  de  latón. 

En  masas,  diseminada,  con  impresiones,  espejada,  celular,  en 
petrificaciones  de  amonitas  y  otras,  y  cristalizada  en  las  formas 
que  resultan  del  cubo.  Véase  la  fíg.  10  lam.  4  excluyendo  las  fi- 
guras b  y  r,  que  pertenecen  al  género  siguiente.  La  fig.  g,  que  lla- 
maremos dodecaedro  pentágono  partido^  porque  cada  dos  caras 
y*y*  hacen  una  del  dodecaedro  pentágono  común  letra  d,  tiene 
diversos  ángulos  que  él,  y  es  la  mitad  del  exaquisoctaedro  6 
KÓHdo  de  48  caras,  y  se  halla  en  México  muy  hermoso  con  ama- 
tista probablemente  de  Zacatecas.  Laletrayes  el  dodecaedro  pen- 
tágono e  con  las  caras  del  octaedro  o,  llamado  icosaedro.  La  fíg. 
h  es  el  dodecaedro  pentágono  e  con  una  mitad  de  las  caras  del 
exaquisoctaedro  y  y/";  y  la  fig^  es  el  mismo  con  la  otra  mitad  y 
yydel  Choco,  donde  se  hallan  los  cristales  con  platina.  La  figura 
i  es  la  combinación  del  cubo  con  las  caras  del  octaedro  o,  del  do- 
decaedro pentágono  e,  del  leicitoedro  /  y  del  dodecaedro  pentá- 
gono partido.  La  letra  k  es  un  gemelo,  en  el  que  se  atraviesan  dos 
dodecaedros  pentágonos. 

Los  cristales  medianos^  pequeños  y  muy  pequeños,  y  los  cubos 
á  veces  grandes  (estas  son  las  piedras  de  los  Incas  6  Espejo  de 
Moctezuma).  Se  hallan  embutidos  solitarios,  6  adherentes,  eincor- 
porjdos  entre  sí,  6  agrupados  en  bolas  y  en  escalas. 

Rfira  vez  en  cristales  impropios,  revistiendo  pirámides  de  cuar- 
zo 6  tablas  de  espato  pesado,  ¿c. 

La»  caras  de  los  cubos  y  dodecaedros  pentágonos  rayadas  alter- 
nando en  tres  direcciones  perpendiculares  entre  sí,  rara  vez  encose 
tradas,  y  las  demás  casi  siempre  lisas. 

Por  fuera  de  resplandeciente  á  poco  lustrosa. 
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Por  dentro  lustrosa  ó  poco  lustrosa,  y  en  México  resplandecien- 
te de  lustre  metálico. 

Textura  desigual  de  grano  grueso  y  pequeño  que  se  acerca  á 
veces  á  conc6idea,  y  en  México  comuninente  conc6idea  perfecta  y 
mediana:  no  pocas  veces  muestra  indicios  de  hojosa  en  la  direc* 
cion  de  las  caras  del  cubo. 

Fragmentos  poco  agudos:  los  de  la  concoidea  agudos. 

Rara  vez  tiene  partes  separadas  granudas  pequeñas  y  finas. 

Poco  dura  de  7,  75  á  8,  5:  poco  resistente. 

P.  de  4y  8  en  los  cubos  que  no  se  eflorecen  al  aire  en  caparro- 
sa, sino  que  se  transforman  mas  bien  á  veces  en  hierro  pardo  éo- 
mo  los  dodecaedros  é  icosaedros^  y  de  5  &  5,  18  en  los  cubos  que 
ae.eflorecen,  según  Br. 

Composición: — 

Azufre     -    -    -    54 
Hierro     -    -    -    46 

Por  sí  sola  en  un  matracito  da  olor  sulfuroso  y  azufre.  A  un^ 
calor  fuerte  se  forma  un  sublimado  rojizo  menos  volátil  que  el 
azufre,  y  cuya  cantidad  varía  en  las  diversas  piritas;  este  sublimar 
do  se  parece  al  rejalgar:  la  pirita  bien  quemada  es  metálica  y  po- 
rosa, es  atraida  por  el  imán  y  se  porta  como  la  magnética. 

Sobre  carbón  se  observa  lo  mismo  que  con  la  magnética. 

Es  el  metal  mas  común  de  la  naturaleza,  que  se  halla  casi  en 
todas  laB  rocas,  especialmente  en  pizarra  y  en  las  rocas  de  horn- 
blenda,  en  cristales  embutidos  comp  los  de  los  pórfidos,  y  tanto  en 
mantos  como  en  vetas,  aunque  es  verdad  que  escasea  en  el  grani- 
to. También  se  halla  con  particularidad  en  las  capas  de  carbón,  y 
aun  se  forma  en  el  dia  en  las  mas  nuevas  de  carbón  pardo:  hay 
madera  ti'ansmutada  en  pirita.  Lo's  metales  que  la  acompañan  en 
vetas  mas  comunmente  son  galena,  cobre  amarillo,  blenda,  &c. ; 
también  acompaña  esencialmente  al  oro  nativo  en  los  criadero» 
primitivos. 

Sirve  para  extraer  el  azufre,  y  después  de  expuesta  al  aire  hú- 
medo, la  caparro^  verde:  se  usa  mucho  en  la  fundición  de  plata 
como  fundente,  y  para  sacarle  la  que  suele  tener,  porque  las  hay 
auríferas,  argentíferas,  cupríferas,  y  seleníferas  o  que  tienen  se- 
lenio: 


Pirita  blanca. 

Prismatic  Iron-pyrites,  M.  y  J. — Strahlkies,  Leberkies,  y  Zell- 
kies,  (en  parte),  Sp&rkies  y  Kammkies,  W. — Fer  sulfuré  blane 
et  aciculaire  radié,  H. 

I.  Radiauts. 

De  un  amarillo  de  bronce  muy  claro,  menos  ciato  en  la  arriño- 
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nada,  y  que  verdea  en  la  piramidal.  Rara  vez  tienen  los  cristales 
los  colores  del  arco  iris,  6  de  la  cola  del  pavo  real. 

En  masas,  arriilonada,  en  gruesos  racimos,  globosa,  imperfecta- 
mente estalactítlca,  en  tubos,  bulbosa,  con  impresiones  cúbicas, 
octaedras  y  romboedras,  y  en  prismas  rombales  como  el  de  la  íig. 
11  lam.  4  let  a.  También  se  halla  en  los  octaedros  rombales  de 
la  lam. 4  ñg.  10  let  ¿y  ctruncados  6  biselados  en  las  esquinas, 
6  apuntados  obtusamente  con  cuatro  caras  en  las  mismas  sobre  las 
laterales. 

Los  cristales  pequeños  y  muy  pequeños,  nunca  embutidos  sino 
adhcrentes  y  agrupados  en  bolas  y  estalactitas;  su  superñcíe  en- 
costrada: la  de  las  caras  g  rayada  y  mas  la  de  P,  y  la  de  los  tnm- 
camientos  de  los  vértices  lisa  y  resplandeciente. 

Por  dentro  poco  lustrosa,  y  la  cristalizada  lustrosa  de  lustre  me- 
tálico. 

Textura  en  estrías  angostas  rectas  y  divergentas  en  ramilletes 
que  á  veces  pasan  á  fibras:  la  cristalizada  la  tiene  desigual  de  gra- 
no giiieso,  y  aun  hojosa  de  crucero  claro  paralelo  á  las  caras  M  M. 

Fragmentos  cuneiformes  y  en  astillas. 

Partes  separadas  en  barras  delgadas  y  muy  delgadas,  cuneifor- 
mes que  á  veces  terminan  en  pirámides,  y  granudas  gruesas  y 
medianas:  las  primeras  cortadas  por  otras  testáceos  delgadas  ó 
gruesas,  y  encorvadas  en  la  dirección  de  la  superficie. 

Poco  dura  de  7,  75  á8,  5:  agria:  quebradiza. 

P.  de  4,  9  á  5  según  Br. 

Golpeada  no  da  tanto  olor  sulfárco  como  la  común. 

Se  descompone  muy  fácilmente  expuesta  al  ambiente  húmedo. 

Pertenece  mas  bien  á  formaciones  nuevas  que  á  antiguas,  y  se 
halla  especialmente  en  vetas,  pero  no  acompañando  metales  ricos; 
y  no  escasea  en  la  formación  del  carbón,  y  aun  con  creta  y  arcilla^ 
Sirve  en  algunas  partes  jwira  sacar  caparrosa. 

^    II.  En  Flechas  6  Lanzas. 
Sparkies,  W. 

Enlrc  amarilla  de  bronce  y  gris  de  acero,  inclinándose  mas  al 
primero,  y  se  mantiene  mucho  tiempo  al  aire  sin  alterarse. 

Apenas  se  halla  en  masas,  mas  bien  en  cristales,  nunca  sencillos, 
siempre  gemelos,  que  son  los  prismas  rombales  de  la  anterior  M 
M,  de  106°  i2'  y  73°  58'  según  Phillips,  biselados  obtusamente 
en  los  cstremos,  rayados  fuertemente  á  lo  largo.  Dos  de  ellos  se 
juntan  por  sus  caros  de  biselamiento  formando  las  aristas  agudas 
una  punta  de  flecha  en  que  se  nota  á  veces  un  ángulo  entrante; 
también  se  juntan  tres,  cuatro,  cinco  6  mas,  como'  en  la  lam.  1 
fig.  11  donde  Imy  cinco. 
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Los  cristales  pequeños  lustrosos  y  adherentes. 

Por  dentro  poco  lustrosa  de  lustre  metálico.. 

Textura  desigual  de  grano  grueso  y  pequeño  pasando  á  confun- 
dirse con  la  concoidea  pequeña  é  imperfecta. 

Fragmentos  poco  agudos. 

Poco  dura:  agria:  4uebradiza. 

P.  de  4,  79  á  4,  82  según  Br. 

No  se  descompone  al  aire.  No  se  ha  examinado  químicamente, 
pero  Wérner  creia*  que  tenia  arsénico  como  parte  esencial,  y  for- 
maba un  género  medio  entre  la  pirita  arscnical  y  sulfúrea;  y  los 
mineralogistas  afectos  á  la  ,cristalizacion  no  podran  negar  la  seme- 
janza. 

£s  propia  dé  las  capas  del  carbón  pardo,  bien  que  también  se 
halla  en  vetas  de  montañas  primitivas.  La  acompaña  casi  siempre 
la  pirita  común  eñorescente. 

III.  En  crestas. 

Kammkies,  W — Fer  sulfuré  (blanc)  déntele,  H. 

Su  color  amarillo  de  bronce  tira  á  gris  de  acero  claro  en  la  tex.- 
1-ura  fresca,  y  por  fuera  verdea  casi  como  el  amarillo  de  latón. 

Apenas  la  hay  en  masas,  casi  siempre  en  dobles  pirámides  cua^ 
drangulares  aplastadas,  concurriendo  las  caras  anchasen  un  ángu- 
lo obtuso,  y  las  angostas  en  otro  mas  agudo,  y  encorvadas  en  for- 
ma de  S.  Estos  cristales  están  agrupados  en  sartas  por  las  caras 
angostas  asemejándose  á  una  cresta  de  gallo.  Son  pequeños  y 
muy  pequeños,  las  mas  veces  lisos,  y  lustrosos  de  lustre  metá- 
lico. 

Textura  desigual  de  grano  pequeño  y  hojosa  paralelamente  al 
truncamiento  del  muy  obtuso  biselamiento.  En  lo  demás  convie- 
ne con  la  anterior:  quizá  por  eso  las  junta  ahora  Br.    • 

Parece  descomponerse  mas  que  la  anterior:  Wérner  la  creia 
también  con  arsénico;  y  se  halla  solo  en  vetas  metalíferas. 

IV.  Hepática. 
Lebérkies,  W. 

Entre  amarilla  de  bronce  claro  y  gris  de  acero,  que  con  el 
tiempo  se  vuelve  parda  y  de  aquí  ha  tomado  el  nombre:  los  cris- 
tales por  fuera  sueleii  tirar  á  verde. 

En  masas,  globosa,  arriñonada,  estalactítica,  bulbosa,  con  impre- 
siones, y  en  prismas  exágonos,  que  acortándose  pasan  á  tablas  con 
las  aristas  terminales  truncadas.- 

Los  cristales  medianos  y  pequeños,  rara  vez  grandes,  solos  6 
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agrupados,  y  cubiertos  de  cristalitos  mas  ni^evos  de  pirita  común, 
y  las  caras  laterales  de  los  prismas  ó  las  tablas  rayadas  al  través; 
y  asi  varía  el  lustre  exterior  de  lustrosa  á  centellante. 

Por  dentro  centellante  que  rara  vez  se  acerca  á  poco  lustrosa  de 
lustre  metálico. 

Textura  igual  que  pasa  á  desigual  de  grano  ñno,  y  á  concoidea 
plana,  y  en  los  cristales  á  concoidea  pequeña  é  imperfecta,  la  cual 
es  lustrosa.  Se  nota  á  veces  textura  hojosa  paralela  á  las  caras  ter- 
minales de  los  prismas. 

Fragmentos  poco  agudos:  poco  dura:  adquieren  algunas  mas 
lustre  en  la  raspadura. 

P.  de  4,  5  á  4,  7  según  Br. 

Es  la  que  se  descompone  mas  fácilmente  al  aire,  sobre  todo  la 
de  las  ñguras  particulares.  Se  halla  en  vetas  de  montanas  primi- 
tivas acompañada  de  la  común,  y  sirve  de  anuncio,  ó  acompaña  i 
los  metales  de  plata,  especialmente  al  rosicler. 

Los  cristales  de  esta  eran  propios  para  Br.  el  año  1816:  ahora 
son  impropios  6  pseudo-mórfosis  como  quiere  Mohs,  seguramente 
por  complacerle.  Será  el  primer  ejemplo  de  cristales  impropios 
con  textura  concoidea  lustrosa,  y  aun  hojosa,  y  rayados* al  través. 

V.  Celular. 
Zellkies,  W. 

I)e  amarillo  de  bronce  bajo  que  tira  á  gris  de  acero  claro,  y  por 
fuera  casi  amarilla  de  latón:  también  se  toma  de  pardo. 

Apenas  se  halla  en  masas,  sino  siempre  en  pequeñas  celdillas 
cuadradas,  y  según  algunos  exágonas,  cuyas  paredes  están  encos- 
tradas. 

Por  fuera  y  por  dentro  fuertemente  centellante,  que  se  acerca 
rara  vez  á  poco  lustrosa  de  lustre  metálico. 

La  textura,  cuando  está  clara^  desigual  de  grano  fino  pasando  á 
igual. 

Fragmentos  poco  agudos,  y  en  lo  demás  conviene  con  la  ante- 
rior. 

Se  descompone  al  aire  menos  que  la  hepática,  y  al  golpearla  se 
percibe  no  solamente  olor  sulfúreo,  sino  también  ligeramente  ar- 
sénica!. 

Se  halla  en  vetas  en  Sajonia  con  la  formación  mas  antigua  de 
galena  pobre  en  plata,  acompañada  de  la  pirita  común,  blenda  ne- 
gra, pirita  arsenical,  hierro  espático,  cuarzo,  &c. 

La  celular,  dice  Mohs,  que  es  común  de  dos,  como  que  pertenece 
según  él  á  la  exaedra  y  á  la  prismática,  porque  los  pequeños  in- 
dividuos que  revisten  la  superficie  interior  de  las  celdillas,  que 
son  de  cua»rzo,  son  unas  veces  exaedros  y  otras  prismáticos,  y  la 
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figura  celular  es  debida  á  la  galena,  en  cuyas  rajas  paralelamente 
al  crucero  se  depositaron  las  laminitas  de  cuarzo;  y  siendo  la  fi- 
gura muy  extraña  á  la  esencia  de  una  ú  otra  pirita,  no  puede  in- 
fluir en  la  determinación  de  la  especie.  (Sea  enhorabuena,  pero 
es  menester  describirla). 

En  general  hace  una  recapitulación  de  las  especies  de  Wérncr 
dando  por  caracteres  de  la  pirita  radiante  el  no  estar  nunca  en 
gemelos^  y  si  en  masas  y  en  varias  figuras  imitativas,  como  arri- 
ñonada,  en  racimos,  globosa,  &c.,  y  con  partes  separadas  en  bar- 
ras: de  hi  pirita  tn  flechas  el  hallarse  en  gemelos  de  dos,  tres, 
6  mayor  número  de  individuos,  y  no  en  formas  imitativas,  y  apenas 
en  masas:  de  la  pirita  en  crestas  el  hallarse  en  cristales  simples 
y  en  gemelos  dentellados  á  lo  largo  de  sus  aristas^  y  de  color  que 
tira  mucho  á  gris  6  á  verde:  de  la  hepática  el  que  consta  muchas 
veces  de  la  pirita  comían,  y  se  halla  en  cristales  impropios,  en  al- 
gunas formas  imitativas,  en  masas,  y  tiene  textura  igual,  6  con- 
coidea plana,  y  el  color  agrisado;  y  finalmente  de  la  celular  el 
que,  aunque  en  esta  forma  extraña  conviene  con  la  exaedra,  tiene 
sus  cristales  prismáticos.  Ahora  bien,  6  son  estos  caracteres  cons- 
tantes 6  no:  si  no  lo  son,  no  valia  la  pena  de  asignarlos;  y 
si  lo  son,  las  substancias  á  que  convienen  no  serán  simfdes  varie- 
dades, porque  ¿  qué  variedades  reúnen  constantemente  no  uno  6 
dos,  sino  muchos  caracteres  ? 

Breithaupt  describe  la  que  llama  fVeichéisen-kies^  6 

PiBITA  BLANDA. 

Amarillo  de  bronce:  en  masas,  arriSonada*y  en  racimos:  textu- 
ra fibrosa  que  pasa  á  compacta:  raspadura  negra:  blanda  de  3,  75 
á  4,  5.    P.  de  3,  3  á  3,  5.    Susceptible  de  descomposición. 

Al  soplete  arde  con  llama  azul  y  mucho  olor  de  azufre,  y  algu- 
nas veces  detona  fuertemente:  á  veces  se  habrá  confundido  con  la  he- 
pática. La  mas  clara  es  la  de  una  mina  de  Sajonia  (Beschertglück),  la 
cual  está  revestida  de  otra  que  termina  en  cristales  octaedros^  so- 
bre cuarzo^  pirita  arsénica!,  galena,  y  alabandina  roja» 


Pirita  magnética.  Fe  t  Fe.' 

Rombohedral  Iron-P3rr¡tes,  M. — Magñetic  Iron-Py rites,  Phill. 
-^Magnetkies,  W. — Fer  sulfuré  magnetique  H. 

I.  Común. 

Entre  amarilla  de  bronce  y  roja  de  cobre :  con  el  tiempo  pien- 
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fie  su  lustre  y  se  toma  de  pardo  cetrino  y  rojizo,  y  aun  pasa  al  de 
tumbaga. 

En  masas»  diseminada,  y  aun  aquella  incorporada  con  otros  fó- 
siles. 

Por  dentro  lustrosa  y  poco  lustrosa  de  lustre  metálico. 

Textura  desigual  de  grano  gi^ueso  y  pequeño,  que  pasa  á  concí)i- 
dea  pequeña  imperfecta. 

Fragmentos  poco  agudos. 

Semidura  de  5  á  6:  poco  ngina,  quebradiza. 

P.  de  4,  3  á  4,  6  según  Br. 

Abunda  mas  que  la  siguiente,  y  sus  relaciones  geonósticas  son 
las  mismas. 

II.  Hojosa. 
Fer  sulfuré  fenifcre,  magnetique,  H. 

Su  color  el  mismo  que  en  la  anterior. 

Por  lo  común  en  masas,  y  rara  vez  diseminada  y  cristalizada 
en  la  fig.  12  lam.  4. 

Los  cristales  pequeños  embutidos  y  resplandecientes:  su  super- 
ficie áspera,  ó  rayada  horizontalmcnte,  y  expuesta  á  tomarse. 

Por  dcMitro  varía  de  resplandeciente  á  lustrosa  de  lustre  metá- 
lico. 

Textura  hojosa  plana  y  gruesa,  por  lo  menos  de  un  crucero  pa- 
ralelo á  las  bases  del  prisma;  á  veces  cuádriple  cuando  se  agregan 
los  otros  tres  paralelos  á  las  caras  alternas:  la  transversal  concoi- 
dea pequeña  imperfecta. 

Fragmentos  poco  agudos. 

Propende  á  formar  partes  separadas  granudas  grandes  y  me- 
dianas. 

Semidura  de  5  á  G:  poco  agria:  quebradiza. 

P.  de  4,  3  á  4,  (i  según  Br. 

Al  aire  se  oxida  mas  bien  que  se  eflorece. 

Es  algo  atraida  por  el  imán,  aunque  menos  que  el  hierro  mag- 
nético. 

En  un  tubo  abierto  da  olor  sulfúreo  y  ningún  sublimado.  So- 
bre carbón  se  pone  roja  en  la  llama  exterior  y  se  convierte  en 
oxido  de  hierro:  en  la  interior  se  funde  á  un  fuego  fuerte  en 
glóbulo  que  sigue  rusiente  un  momento  después  de  quitado  del 
fuego:  después  de  frío  se  halla  cubierto  de  una  masa  negra  esca- 
brosa: parücndolo  se  ve  su  textura  cristalina  de  lustre  metálico, 
y  amarillenta. 

Pertenece  á  las  montañas  mas  antiguas  donde  se  halla  en  man- 
tos con  hierro  magnético,  galena,  blenda  parda,  pirita  sulfúrea,  y 
granate  ordinario,  y  también  en  las  de  transición  como  en  el 
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Harze  en  las  de  serpentina:  en  Kaiserstuhl  en  dolerita  y  asimis- 
mo en  meteorítas  6  aerolitas. 

Parece  ser  una  combinación  de  bisulfuro  de  hierro  con  seis 
átomos  de  protosulfufo.  Sirve  como  la  pirita  para  sacar  caparrosa 
y  ácido  sulfúrico,  ftias  no  azufre. 


Cobalto  sulfúreo.  Co  con  mezcla  de  Fe  y  Cu. 

Sulphuret  of  Cobalt,  Phill. — Cobalt-kies,*  M.  y  J. — (mas  no  el 
Kobalt-kies  de  Br.  que  es  el  cobalto  blanco  de  W.  cristalizado 
y  reticular,  ni  el  Octahedral  Cobalt-pyrites  de  Mohs,  que  es  el 
mismo). — Schwefelkobalt,  B. 

Gris  de  acero  bajo?  tomado  de  rojo  de  cobre. 

En  masas  y  en  racimos  según  Phillips. 

Los  octaedros  rayados  paralelamente  á  las  aristas  de  combina- 
ción con  el  cubo. 

Por  dentro  lustroso  de  lustre  metálico. 

Textura  concoidea  y  desigual :  cruceros  muy  confusos. 

Partes  separadas  granudas  imperceptibles. 

Semiduro  7. 

P.  de  6,  3  á  6,  4. 

Sobre  un  matracito  no  da  nada  volátil,  como  se  pudiera  esperar 
de  la  fórmula.  En  el  tubo  a])¡erto  da  olor  sulfuroso  y  un  poco  de 
sublimado  blanco,  en  que  se  ven  gotitas,  con  el  microscopio,  que 
son  de  ácido  sulfúrico  concentrado,  el  cual  echándole  un  polvito 
de  carljon  se  pone  negro;  aparece  solo  al  principio  y  no  se  au- 
menta después.  Sobre  carbón  se  funde  en  una  bolita  gris  metáli- 
ca que  es  difícil  despojar  enteramente  del  azufre. 

Con  los  fundentes  da  tanta  reacción  de  cobalto  que  no  se  notan 
las  del  hierro  y  el  cobre;  pero  si  se  ha  fundido  varías  veces  la  bo- 
lita gris  con  bórax  á  la  llama  exterior,  se  impregna  este  de  cobal- 
to con  preferencia,  y  el  cobre  se  concentra  tanto  que  fundido  con 
sal  fosfórica,  y  expuesto  al  fuego  de  reducción,  muestra  el  vidrio 
saturado,  al  enfriarse,  el  color  rojo  del  oxídulo  de  cobre,  bien  que 
tirando  al  azul  de  cobalto. 

Está  compuesto  según  Hisinger  dé 

Cobalto-  -  -  .  43,20 
Cobre  -  -  -  -  14,40 
Hierro  -  -  -  -  03,53 
Azufre  -    -    -    -     38,50 

*  I  Conque  tenemos  la  voz  alemana  ibi>«  introducida  en' ingles,  y  de  consi- 
guiente también  el  orden  kiet  diverso  del  PyriUa}  esto  sucede  sachndo  las 
cosas  de  su  quicio. 
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Se  halla  junio  á  Riddarhyttan  en  Suecia  en  mantos  en  gneis  con 
cobre  amarillo,  amfibcdita,*  &c. 


/  Niquelo  sulfúreo.   Ni. 

•  Nati  ve  Nickel,  M.,  J.,  y  Ph. — ^Haarkies  &  Pirita  capilar  de  an- 
tes. 

Amarillo  de  bronce  que  se  inclina  al  gris  de  acero. 

En  cristales  capilares  que  verisímilmente  son  prismas  romba- 
les divisibles  lateralmente  según  Br.,  divergentes,  lustrosos  y  po- 
co lustrosos,  y  flexibles  según  Phillips. 

Al  soplete  se  funde  en  glóbulo  metálico  agrio,  y  en  el  tubo 
abierto  exhala  olor  sulfuroso,  destiñe  el  papel  de  Fernanbuco  que 
se  mete  en  él,  y  queda  una  masa  negra  de  la  misma  forma  que 
antes. — ^obre  carbón  da,  á  un  fuego  fuerte,  una  masa  agrumada, 
dáctil  y  magnética  que  es  de  niquelo.  Después  de  la  quema  á 
fuego  abierto  se  porta  con  los  fundentes  como  oxido  de  niquelo. 
Con  vidrio  de  sosa  y  siliza  da  antes  de  la  quema  un  color  hepáti- 
co 6  rojizo. 

Según  Arfwedson  tiene: — 

Niquelo     -    -    -64,8 
Azufre  -    -    -    -     35,2 

Se  halla  en  Sajonia  y  Boemia,  y  según  Phillips  en  CornuaUis 
en  los  huecos  del  niquelo  arsenical. 


COBKE   SULFÚREO.    Cu.' 

Prismatic  Copper-Glance,  M. — Rhomboidal  Copper-Glanee  6 
Vitreoust  Copper  ore,  Jam. — Sulphuret  of  Copper,  Ph. — 
Kupferglas,  W. — Cuivre  sulfuré,  H. 

/  I.  Dúctil. 

Está  descrito  en  las  tablas  de  Kársten  página  53  como  sigue. 

*  Como  llaTnan  amphibMa  al  género  que  consta  de  homblenda,  piedra  ra- 
diante, tremolana,  carintina,  calamita  y  omfacita.  ni  Edipo  mismo  adivinaila 
cual  i\¡t  ellas  es  la  que  acompaña  al  cobalto  sulfúreo  t  esto  es  lo  que  resulta  de 
las  reuniones  en  géneros  monstruosos,  que  son  verdaderos  g^poe. 

f  Se  llama  cobre  vidrioso  por  haber  traducido  al  pie  de  la  letra  la  voz  ale- 
mana KufferglM  que  es  corrompida  de  KupftrglanZf  que  significa  cobre  ha- 
troso. 


Su  color  gris  de  acero. 

Por  dentro  fuertemente  centellante. 

Textura  igual:  la  del  de  México  pasa  á  concoidea  plana. 

Raspadura  lustrosa  y  gris  de  plomo. 

Dúctil:  muy  pesado. 

Se  cría  muy  hermoso *en  la  mina  de  Suahadaninsky  en  Sibeña^ 
y  junto  á  Ano  en  el  Estado  de  Válladolid  en  la  República  Méxi- 
cana,  y  en  el  Cerro  del  Promontorio  en  Bolaños  según  Busta- 
mante. 

Hausmannla  admite  como  especie,  más  no  Breithaupt,  de 
suerte  que  también  en  las  ciencias  hay  su  parcialidad.. 

II.  Compacto, 

Cuivre  sulfuré  compacte,  H. 

Gris  de  plomo  negruzco,  por  lo  común  muy  obscuro:  algunas 
variedades  del  bulboso  tienen  listas  muy  angostas  de  color  gris  de 
acero  paralelas  unas  á  otras  y  á  la  textura  de  la  pizarra,  cobriza,  en 
que  arma.  Rara  vez  est¿  tomado  de  azul,  6  de  hierro  pavonado. 

En  masas,  diseminado,  en  chapas,  en  pedazos  bulbosos  aplasta- 
dos, en  figura  de  almendras,  &c.  y  en  cristales  muy  pequeños. 

Por  dentro  lustroso,  y  muy  poco  lustroso,  y  las  listas  dichas 
resplandecientes  de  lustre  metálico. 

Textura  concbidea  pequeña,  mas  6  menos  perfecta;  y  es  la 
que  tiene  el  mayor  lustre,  y  pasa  á  desigual  dé  grano  pequeño  y 
fino. 

Fragmentos  poco  agudos:  opaco. 

Conserva  en  la  raspadura  su  color  y  lustre,  y  aun  se  aumenta 
el  último. 

Blando  de  3  á  3,  5:  d6cü:  poco  resistente. 

P.  de  5,  67  á  5,  74. 

Por  si  solo  ík)bre  el  carbón  da  olor  sulfuroso,  se  funde  fácilmen- 
te en  la  llama  exterior,  y  hierve  despidiendo  gotitas  rusientes.  A  la 
llama  interior  se  cubre  de  una  tela  sin  fundirse  mas,  lo  que  se 
puede  repetir  varias  veces.  No  se  separa  ningún  cobre  mientras 
le  queda  algo  de  azufre,  como  si  se  pudieran  fundir  juntos  en  to- 
das proporciohes.  En  el  tubo  abierto  da  ¿cido  sulfuroso  y  se  cal- 
cina sin  sublimarse  nada:  después  de  quemado  da  un  gl&bulo  de 
cobre  cojí  sosa  6  con  b&rax. 

Es  metal  de  cobre  muy  rico,  como  que  tiene  según  Klaprotb 
78,50  de  cobre,  y  18,50  de  azufre. 

Pertenece  i  montañas  primitivas,  de  transición  y  de  capas,  en 
retas  y  mantos  en  las  primeras,  y  en  las  últimas  en  capas.  Su 
compañero  inseparable  es  el  cobre  abigarrado  junto. con  el  aman- 
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lio  y  pirita  suIiVirea.  En  las  primitivas  se  halla  en  algunos  mantos 
de  hierro  magnético,  con  clorita^  hornblenda,  &c.  Kn  las  de  ^neis 
y  micapizarra^  cuando  forma  vets^,  se  encuentra  ademas  de  los  di- 
chos con  otros  minerales  de  cobre  que  parecen  mas  nuevos,  y  con 
espato  calizo  y  cuarzo.  En  la  betunmarga  apizarrada  de  la  forina- 
cion  de  capas  es  donde  se  crian  los  pedaeos  bulbosos,  y  donde  se 
halla  en  trozos  ó  cintas  interrumpidas.  Se  halla  en  la  República  en 
el  Nuevo  México,  Ramos,  Cuencamé,  Guetamo  y  Mazapil. 

III.  Hojoso. 

Del  color  del  anterior. 

En  masas,  diseminado  y  cristalizado  en  loa  prismas  cortos  exá- 
gonos de  la  ñg.  1 3  lam.  5. 

La  figura  grande  representa  gemelo»  agrupados  paralelamente  á 
las  caras  a:  los  ángulos  entrantes  formados  por  las  caras  s  s'  son 
de91°51'y  §8<^9'. 

Breithaupt  asigna  por  ügura  fundamental  una  pirámide  rombal, 
6  un  prisma  rombal  o  o  de  casi  122^,  y  en  tal  caso  los  prismas  y 
tablas  exágonas  (fig.  206  lam.  24),  son  combinaciones  regulares 
de  los  rombales,*  como  en  la  piedra  de  Aragón,  y  en  la  p)at£  agria 
compacta.  ' 

Los  cristales  pequeños  y  muy  pequeños,  rarísima  vez  medianos, 
solitarios,  6  agrupados:  las  caras  s  rayadas  á  lo  largo,  las  cuales 
son  las  bases  para  Br.;  y  para  otros  los  truncamientos  de  las  aris- 
tas laterales  obtuíías  del  prisma  €  e,  y  resplandecientes  según  Br., 
y  las  caras  laterales  lustrosas. 

Por  dentro  lustroso  que  pasa  á  resplandeciente,  y  á  poco  lus- 
troso de  lustre  metálico. 

Textura  hojosa  plana  é  imperfecta;  sin  embargo  dice  J3r.  que 
es  divisible  lateralmente  y  por  la  base. 

Fragmentos  romos:  el  que  está  en  masas  tiene  partes  separadas 
granudas  medianas,  pequeñas  y  finas:  en  lo  demás  conviene  con 
el  anterior. 

P.  5,  53.  En  el  dia  se  piensa  que  el  compacto  es  prismátieo 
rombal,  y  el  hojoso  exágono,  por  tanto  deben  ser  especies  diver- 
sas para  Mohs  mismo,  bien  que  el  exágono  es  irregular. 

Entre  sus  compañeros  se  distingue  principalmente  la  malaquita 
fibrosa;  y  sus  criaderos  son  los  mismos,  aunque  en  general  es  mas 
escaso. 

Se  halla  en  los  Tamaulipas  en  San  Nicolás  de  Croix. 

Las  espigas  de  Frankenbcrg  en  Hesse,  que  constan  por  la  ma- 
yor parte  de  cobre  sulfúreo  y  se  hallan  en  la  betunmarga  apizar- 
rada, fueron  comparadas  por  unos  con  las  pinas  de  las  conifera^ 
Y  con  por  otTo»  las  espigas  de  las  gramíneas:  segim  el  célebre 
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Brongniart  parecen  ser  Caulerpas  por  la  disposición  regular  de 
sus  hojas  imbricadas,  cortas,  carnosas  y  obtusas. 


Cobre  añilado.  Cu. 
Kupferindig,  Br. 

Según  Walcbner  es  azul  de  añil  que  tira  á  negro,  y  se  enne^ 
grece  mas  y  mas  al  aire:  lo  hay  desmoronadizo  con  textura  terro- 
sa sin  mudanza  en  la  raspadura,  diseminado,  y  en  pequeños  ri-- 
ñones. 

Por  si  solo  sobre  el  carbón  arde  con  llama  azul  y  da  ácido  sul- 
furoso. En  el  matracito  y  en  el  tubo  abierto  da  el  mismo  ácido,  y 
se  sublima  mucho  azufre.  Después  de  la  quema  se  funde  con  ma- 
yor calor  con  ebullición  y  despidiendo  gotitas  rusientes.  En  la 
llama  interior  se  mantiene  también  liquido  pero  mas  espeso  y 
despidiendo  las  gotitas  mas  lejos:  con  sosa  da  el  quemado  un  gra- 
nito de  cobre.  Los  pedazos  impuros  dan  humo  de  plomo  y  reac^ 
cion  de  hierro. 

Según  el  mismo  Walchner  tiene  el  de  Hausbaden  64,77  de  co- 
bre, ^,64  de  azufre,  0,46  de  hierro,  y  1,04  de  plomo. 

Se  halla  con  cobre  sulfúreo,  y  amarillo  en  la  betunmarga  api- 
zarrada de  Turinge,  donde  lo  encontró  mi  amigo  Freiesleben.  Los 
mineros  de  allí  no  habian  hecho  alto,  acaso  por  su  semejanza  á 
primera  vista  con  el  cobre  abigarrado  tomado,  y  el  cobre  sulfúreo; 
pero  el  cobre  añilado  no  lo  estÁ  solo  en  la  superficie,  sino  en  todn 
su  masa  interior,  sin  mostrar  ningún  aspecto  metálico. 

Según  Covelli  se  forma  en  algunas  solfataras  del  Vesubio,  por 
la  reacción  del  ácido  hydrocthiónico  (hidrógeno  sulfurado)  sobre 
cloruro  de  cobre,  una  combinación  de  cobre  y  azufre,  que  coin- 
cide perfectamente  con  el  cobre  añilado. 


Cobre  abigarrado.  ]^e  Cu.' 

Octahedral  Copper-Pyrites,  M. — Variegated  Copper,  Jam. — ^Pur^ 
pie  Copper j  Ph. — ^Buntkupferorz,  W.— -Cuivre  pyriteux  he- 
patique,  H. — Cobre  rosicler  de  México. 

Recien  partida  está  su  color  entre  rojo  de  cobre  y  pardo  de 
tumbaga,  pero  pronto,  se  toma  de  pardo,  y  luego  de  violado  y  azul 
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celeste  y  al  fin  verde:  un  mismo  pedazo  está  abigarrado  de  esto& 
colores  imitando  el  pecho  de  paloma. 

En  masas,  diseminado,  en  pegaduras,  en.  chapas,  en  pedazos 
hulliosos  y  almendras,  y  en  cubos  lam.  4  fíg.  10  leL  a  con  las  es- 
quinas truncadas,  confusos  y  agrupados  en  gemelos  adheridos  por 
las  caras  del  octaedro. 

La  superñcie  de  los  cubos  especialmente  áspera,  curva,  y  muy 
expuesta  á  tomarse. 

Por  dentro  lustroso  que  se  acerca  á  poco  lustroso  de  lustre  me- 
tálico. 

Textura  concoidea  pequeña  bastante  perfecta  que  se  acerca  po- 
cas veces  á  la  desigual  de  grano  grueso  y  pequeño,  y  menos  veces 
á  la  hojosa  encubierta  con  vestigios*  de  cruceros  en  la  dirección  del 
octaedro. 

Fragmentos  algo  agudos. 

Conserva  su  lustre  en  la  raspadura,  que  es  roja  obscura. 

Semiduro  de  4  á  5:  algo  d6cil:  quebradizo. 

P.  de  4,  9  á  5,  1  según  Br. 

Al  soplete  se  observa  lo  mismo  que  con  el  siguiente. 

Sus  análisis  hasta  ahora  no  nos  enseñan  la  causa  de  su  variación 
de  colores. 

Según  Richard  Phillips  está  compuesto  de 

Azufre  -  -  23,75 
Hierro  -  -  14,00 
Cobre      -    -    61,07 

Haidinger  dice  que  por  un  proceder  tan  peculiar  como  admira- 
ble de  la  naturaleza  se  trasforman  los  cristales  de  cobre  sulfáreo 
primero  en  cobre  abigarrado,  y  después  en  amarillo. 

Se  halla  en  mantos,  y  con  otros  minerales  de  cobre  y  granates, 
y  en  vetas  y  capas  como  el  cobre  sulfúreo:  los  cristales  son  de 
Cornuallis.  En  México  abunda  en  Ramos,  Mazapil,  y  según  Bus- 
tamante  en  Huetamo. 


Cobre  amarillo.  Cu  Fe. 

/  Pjnramidal  Copper-Pyrites,  Mohs. — Octahedral  Copper-Pyritcs 
6  Yellow  Copper-P)rrites,  Jam. — Yellow  Copper  ore,  Ph. — 
Kupferkies,  W. — Cuivre  pyriteux,  H.- — ^Bronce  candelero  6 
dorodo  de  México. 

Amarillo  de  latón  bajo  6  subido,  que  alguna  vez  se  acerca  al 
amarillo  de  oro^  y  rara  vez  al  gris  de  acero:  se  toma  en  el  criade- 
ro, y  fuera  de  61,  de  la  cola  de  pavo  real  que  pasa  i  negro  azulado, 
6  del  pecho  de  paloma. 
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En  masáis,  diseminado,  arriñonado,  espejado,  en  racimos,  esta- 
lactítico,  en  pedazos  bulbosos  planos  y  en  almendras,  dendrítico 
irregularmente  terminando  en  tetraedros,  y  cristalizado  en  las  fig. 
14  de  la  lam.  5. 

Los  segmentos  de  esta  especie  de  octaedros  forman  gemelos 
frecuentemente,  adheridos  por  P  6  por  c,  6  por  los  truncamientos 
tie  las  esquinas  de  la  base  común  del  octaedro. 

Los  cristales  medianos,  pequeños  y  muy  pequeños,  solitarios 
6  adherentes  en  grupos  aun  sobre  el  que  está  en  masas. 

La  superficie  de  P  rayada;  las  demás  caras  lisas  y  lustrosas:  la 
de  las  figuras  particulares  áspera  y  encostrada,  y  lustrosa  6  poco 
litf^trosa  de  lustre  metálico. 

Por  dentro  poco  lustroso  que  pasa  á  lustroso  6  á  resplandeciente 
sesun  la  textura.  • 

La  propia  suya  es  la  desigual  de  grano  grueso  y  pequeño  y  tie- 
ne  poco  lustre^  y  en  México  muchas  veces  concoidea  grande  y 
plana«  Muy  rara  vez  se  descubren  ve¿ti|jiüs  de  textura  hojosa  en- 
cubierta, en  la  dirección  de  las  caras  de  la  doble  pirámide  aguda. 
Fragmentos  poco  agudos. 
Blando  de  4  á  4,  75 :  poco  agrio. 
P.  de  4,  1  á  4,  3  según  Br. 

Por  sí  solo  sobre  el  carbón  se  obscurece  á  la  primera  acción  del 
fuego^  y  se  pone  negro,  y  rojo  después  de  frió.  Se  funde  mas  fá- 
cilmente que  el  cobre  sulfúreo^  y  el  grano  es  atraído  por  el  imán 
después  de  haber  soplado  sobre  él  por  algún  tiempo,  y  es  agrio 
y  rojo  agrisado  en  la  textura.  Puesto  por  largo  tiempo  al  fuego 
de  oxidación  y  tratado  después  con  algo  de  bórax  da  un  granito 
de  cobre.  En  el  tubo  abierto  da  mucho  olor  sulfuroso  y  ningún 
sublimado,  ni  en  el'  matracito  se  sublima  azufre.  Después  de  la 
quen^a  da  con  los  fundentes  las  reacciones  de  óxidos  de  cobre  y 
hierro  juntos.  Con  sosa  se  tienen  globulitos  de  cobre  y  hierro 
separados,  después  de  expelido  todo  el  azufre. 

Consta  de  azufre,  cobre  y  hierro  en  la  proporción  de  37,30  y 
33.  La  presencia  de  los  dos  metales  hace  complicada  la  separación 
de  uno  de  ellos  en  estado  de  pureza:  aunque  este  no  es  un  tratado 
de  Metalurgia,  la  pondré  aquí,  porque  puede  aplicarse  á  otros  ca- 
sos. Se  limpia  el  metal  de  la  mina  por  la  molienda  y  el  lavage, 
cuanto  se  pueda  del  cuarzo,  pizarra,  espato  flúor  y  demás  que  le 
acompañan^  de  suerte  que  las  harinas  lleguen  á  tener  entre  3  y  10 
por  100  de  cobre:  rara  vez  son  mas  ricas.  En  este  estado  se  que-« 
ma  el  metal,  por  cuyo  medio  se  desprende  una  porción  de  azufre. 
Se  funde  luego,  pero  es  menester  que  haya  alguna  base  de  arcilla, 
magnesia  6  caí  para  que  sirva  de  fundente  á  la  siliza.  Por  el  exce- 
so de  la  illtima  se  junta  una  parte  con  el  oxídulo  de  hierro,  que  ha 
resultado  de  la  quema,  y  forman  todos  los  silicatos  un  vidrio  fun- 
dido 6  escoria.  £1  sulMro  de  hierro  en  mínimo  y  el  sulfuro  de 
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cobre  se  funden  separadamente  de  la  escoria,  y  dan  un  crudlo  al- 
go agrio,  pero  de  lustre  metálico.  Repitiendo  la  quema  se  acaba 
de  desprender  el  azufre,  y  se  oxida  el  hierro;  y  repitiendo  la  fun- 
dición con  cuarzo,  que  vitriñca  el  oxídulo  de  hierro,  se  consigue 
por  ñn  el  cobre  puro. 

En  gneis  y  micapizarra,  en  mantos  con  pirita  sulfúrea  y  mag- 
nética, hierro  magnético,  blenda,  y  piedra  radiante,  y  en  vetas 
con  ^ena  y  pirita  sulfúrea;  se  halla  también  en  las  eufótidas 
primitivas  y  en  las  pizarras  subordinadas.  En  las  de  transición 
se  cria  en  vacia  gris  apizarrada,  y  en  la  serpentina  que  alterna  con 
la  pizarra  de  transición.  En  montañas  de  capas  con  cobre  ataba- 
cado, hierro  pardo  y  malaquita,  de  los  cuales  parece  el  mas  anti- 
guo, en  la  arenisca  roja  y  en  la  betunpizarra,  que  llaman  cobriza, 
subordinada  á  la  piedra  del  alto  6  pendiente;  y  entonces  hay,  en- 
tre las  láminas  de  esta,  impresiones  de  pescados  carbonizados,  6 
en  estado  de  cobre  amarillo,  y  de  plantas  de  la  fanúlia  de  los  lico- 
podios. 

Se  aprovecha  para  sacar  caparrosa  azul,  y  en  otras  partes  se  saca 
del  mucho  cobre  que  algunas  veces  tiene  plata  y  pocas  oro:  ea 
México  se  usa  para  hacer  el  magistral. 


Galena.  Pb. 

Hexahedral  Lead-Glance,  M.  y  J. — Sulphuret  of  Lead,  Ph. — 
Bleiglanz,  W. — ^Plomb  sulfuré,  H. — Soroche,  Plomo  reluciente 
y  michoso  de  México. 

I.    COMUW. 

Gris  de  plomo  vivo  claro  ú  obscuro:  el  que  tira  á  negruzco  es 
el  mas  rico  en  plata,  que  estará  en  estado  de  plata  sulfúrea.  Suele 
estar  tomada  de  los  colores  del  hierro  pavonado  y  arco  iris,  y  la 
que  está  ñnamente  mezclada  con  blenda  ó  espato  calizo  tiene  un 
viso  particular,  por  lo  cual  se  llama  galena  de  viso. 

En  masas,  diseminada,  en  pegaduras,  reticular,  en  cilindros,  en 
racimos,*  coagulada,  con  impresiones  cúbicas,  en  tablas  y  globosas, 
y  cristalizada  como  en  la  fíg.  15  lam.  5.  En  la  figura  grande  que 
es  de  Estiria  P  P  son  las  caras  del  cubo,  e  e  las  del  dodecaeAt), 
y  /  /  las  del  octaedro  piramidal. 

*  Las  figans  en  racimos  y  en  cilindros  no  se  bailan  en  la  galena  pura,  sino 
en  la  que  está  mezclada  TÍsiblemente  con  blenda  testácea  ó  pirita  hepática. 
Y  así  no  es  su  supetücie  gris  de  plomo  j  resplandeciente,  sino  pardusca  j 
centellante  ó  mate:  solo  hacia  el  interior  se  descubre  la  textura  hojosa,  aun* 
que  su  víbOj  y  el  peflo  específico  que  baja  hasta  5^46,  indican  que  está  mex« 
dada. 
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Rara  vez  en  tablas  exágonas  con  las  caras  terminales  puestas 
oblicuamente  alternando,  que  son  los  octaedros  segminiformes 
de  H.  que  forman  gemelos.  Jujpto  á  la  superficie  es  donde  se  en- 
cuentran las  cristalizaciones  en  los  criaderos. 

Los  cristales  medianos  ó  pequeños,  rara  vez  grandes,  y  por  lo 
común  adherentes  en  grupos  y  sobrepuestos  mas  bien  que  embu- 
tidos solitarios:  las  caras  laterales  de  los  cubos  suelen  ser  cónca- 
vas y  las  aristas  redondeadas,  y  de  aquí  provendrá  la  figura  coa- 
gulada: á  veces  están  rayadas. 

Por  fuera  resplandecientes  y  lustrosos  de  lustre  metálico:  tam- 
bién varía  el  interior  de  espejado  hasta  casi  poco  lustroso  del 

mismo. 

Textura  hojosa  perfecta  y  plana,  6  algo  curva  y  en  florones,  de 
triple  crucero  rectángulo  de  hojas,  y  á  veces  se  notan  otros  en  la 
dirección  de  las  caras  del  icositetraedro  trapezoidal  de  la  leicita, 
que  resulta  del  cubo  apuntado  en  cada  esquina  con  tres  caras  so- 
bre las  aristas,  que  crecen  hasta  que  desaparezcan  las  del  cubo. 

La  textura  en  florones  pasa  á  la  estriada  ancha  y  angosta,  y  di- 
vergente en  ramilletes. 

I^agmentos  cúbicos. 

La  que  está  en  xnasas  tiene  partes  separadas  granudas  esquinadas  de 
todos  tamaños:  la  de  textura  estriada  las  tiene  casi  en  barras  gruesas  y 
cuneiformes.  Las  granudas  pasan  aplastándose  á  testáceas  gruesas 
y  delgadas,  por  lo  común  algo  curvas,  rarísima  vez  en  zigzaque. 
La  granuda  fina  es  la  que  tiene  plata,  y  la  estriada  y  hojosa  curva 
antimonio.* 

Raspadura  dCl  mismo  color. 

Blanda  de  3  á  3,  75:  poco  dócil:  quebradiza. 

P.  de  7,  4  á  7,  7  según  Br. 

Pretenden  haber  observado  en  Sajonia  que  la  galena  en  octae- 
dros simples  y  prolongados  es  la  que.  acompaña  á  ricos  minerales 
de  plata:  que  lalcúbica  es  la  mas  pobre,  y  la  cubo-octaedra  la  mas 
rica  aun  sin  acompañar  á'los  metales  de  plata. 

Por  sí  sola  no  se  funde  sobre  carbón  hasta  que  se  ha  ido  el 

*  Aquí  pertenecerá  el  Bleischimmer  6  Plomo  centellante:  gris  de  plomo 
cUto:  tolo  en  masas:  ])or  fuera  mate;  por  dentro  centellante:  lustroso  en  la 
raspadura:  blando,  dócil.  P.  5,  95. 
Tiene  según  Vhff: — 

Plomo    .    .    •    43,44 
Antimonio  -    •    35,47 
Arsénico     -    -      3,5/ 
Azufre  -    -    -    17.20 
Se  cria  eo  Nertichinkoi  en  Sibería,  y^r  la  descomposición  se  convierte  en 
una  tierra,  en  que  están  las  substancias  Meridas  en  estado  de  óxidos  j  de  áci- 
dos» Lo  hay  en  el  gabinete  de  nuestro  Colegio,  pero  no  sé  de  donde;  y  se  d¡s« 
tingmrá  del  plumbago  por  el  ocre  de  antimonio  que  le  acompañai  De  la  mis* 
aift  mina  es  el  plomo  arrinonado. 
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asufre^  tu  cuyo  cuso  se  forman  globulitos  de  plomo  en  la  super- 
ficie,  y  al  fin  86  juntan  en  uno.  Copelado  en  una  copelíta  de  hue- 
sos se  ve  si  tiene  plata,  y  el  color  de  la  copela  muestra  si  el  plomo 
es  puro  ó  no:  en  el  primer  caso  se  queda  limpia  6  de  un  amarillo 
bajo:  con  cobre  se  pone  verdosa,  y  con  hierro  negra  pardusca^ 
&c. 

En  el  tubo  da  azufre,  y  un  sublimado  blanco  de  sulfato  de.  oxi- 
do de  plomo,  que  á  un  fuego  fuerte  se  pone  gris  en  la  parte  imme- 
diata sJ  granito  que  se  prueba.  Puede  fundirse  el  sublimado  á  un 
buen  fuego,  pero  se  cuaja  al  instante  y  no  da  nada  volátil. 

Observación  primera. — Como  las  galenas  contienen  mucha 
plata  y  se  pueden  copelar  al  soplete  con  plomo  en  copelitas,  ha 
procurado  Hartkort  últimamente  determinar  también  laspantidades, 
de  suerte  que  en  veinte  minutos  se  puede  saber  aproximadamente 
la  plata  contenida  en  el  plomo.  Aunque  esto  no  pertenece  á  un 
tratado  de  Mineralogía  se  me  permitirá,  por  su  utilidad,  la  expo- 
sición siguiente. 

Se  tomará  mas  de  lo  que  se  ha  de  ensayar  de  diversas  partes  de 
la  masa  del  plomo:  se  reducirá  á  polvo  y  se  mezclará  bien,  para 
que  salga  un  término  medio.  Se  pesará  en  un  peso  fino,  (el  Areó- 
metro de  Nícholson  &  el  de  Bustamante  que  para  que  sea  mas  sen- 
sible se  sumergirá  en  alcool)  como  una  decígrama  que  es  1,54' de 
grano  ingles,  el  cual  se  llama  quintal.  El  polvo  pesado  se  pone  en 
una  capsulita  de  marfil  y  se  mezcla  con  vidrio  de  bórax  pulveri- 
zado, cuya  cantidad  se  determina  por  la  cantidad  de  substancias 
extrañas  que  hay  en  la  muestra  que  se  prueba,  v  se  agregan  de 
plomo  en  granalla  fina,  que  no  contenga  plata,  3,  S,  ú  8  veces  mas 
de  lo  que  pesa  la  prueba.  No  se  pesa  el  plomo  sino  que  se  mide 
con  un  cilindro  graduado,  en  el  que  cada  grado  indica  el  volumen 
de  una  decigrama  de  plomo  graneado.  Se  revuelve  bien  la  masa 
y  se  pone  en  un  cucuruchito  de  papel  fino,  que  se  empapa  en  diso- 
lución de  sosa  y  se  deja  secar.  El  cucurucho  esta  cerrado  por  aba* 
jo,  y  luego  que  se  mete  la  prueba  se  cierra  también  por  arriba,  y 
se  pone  en  un  hueco  del  carbón  y  se  le  dirige  el  soplo.  El  papel 
y  la  sosa  contienen  la  masa,  mientras  se  ablanda  bastante  el  vidrio 
de  b6rax,  é  impiden  que  se  vuelen  las  partículas  con  el  soplo. 
Pronto  se  funde  la  masa,  se  impregna  el  b6rax  de  la  escoria,  y  el 
plomo  platoso  forma  un  régulo  coherente.  Si  la  escoria  es  tan  es- 
pesa que  no  pueda  el  plomo  atraer  la  plata,  se  funde  con  mas  bó- 
rax. La  copelación  se  hace  en  copelitas  de  cenizas  de  huesos  en 
dos  veces.  Lia  primera  dura  hasta  qne  se  hayan  disipado  dos  ter- 
cios del  plomo,  cuidando  que  la  copela  absorva  tan  poco  oxido  co* 
mo  sea  posible;  después  de  frra  se  parte  por  la  mitad,  de  suerte 
que  se  descubra  un  lado  del  globulito  que  se  coge  con  unas  pinzas 
para  separarlo  del  oxido  que  lo  cerca.  El  globulito  se  copela  des- 
pués en  otra  nueva  copela  que  se  calienta  basta  el  grado  en  que 
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se  absorva  el  oxido.  El  globulito  restante  es  tan  pequeño  que  no 
se  puede  pesar,  y  Harkort  ha  tenido  la  ocurrencia  de  medirlo.  Pa- 
ra esto  toma  una  escala  de  marfil  en  que  está  trazado  un  triángu- 
lo rectángulo  cuya  base  es  de  un  milimetroy  y  su  altura  de  157,5 
de  milímetro  dividida  en  50  partes  iguales,  de  que  resultan  50 
triangulitos  que  disminuyen  continuamente  en  altura:  se  pone  el 
grano  en  el  triángulo,  y  se  le  mueve  hasta  qlie,  mirando  con  el 
ojo  perpendicularmente  sobre  él,  se  vea  su  superficie  tocar  los  la- 
dos del  triángulo;  y  entonces  en  la  división  próxima  está  el  nú- 
mero de  onzas  de  plata  que  corresponden  al  quintal  de  metal.  Es- 
ta escala  no  se  puede  hacer  por  cálculo,  porque  el  grano  de  plata 
nunca  es  esférico  sino  tanto  mas  aplastado  cuanto  mayor  es;  y  así 
se  ha  construido  á  fuerza  de  experimentos,  que  se  hicieron  por 
la  copelación  ordinaria,  en  que  se  podia  pesar  el  granito;  y  des- 
pués se  aplicaron  los  pesos  en  grande  al  triangulito  á  que  corres- 
pondía el  diámetro  del  grano:  determinados  de  este  modo  varios 
puntos  luego  se  intercalaron  los  demás.  Experimentos  compara- 
tivos que  se  hicieron  por  una  parte  oficialmente  y  según  el  método 
común,  y  por  otra  con  el  soplete,  coincidieron  lo  bastante,  bien 
que  no  en  todo  rigor.  Por  no  fatigar  el  pulmón  dispuso  Harkort 
un  fuellecito  6  una  gran  campana  de  hoja  de  lata  que  cargada  con 
pesas  entra  en  un  deposito  de  agua,  y  arriba  tiene  una  válvula  para 
que  entre  el  aire,  cuando  ha  salido  todo  el  de  la  campana  por  un  tubo 
de  cuero  que  va  á  dar  al  soplete.  El  difunto  Bustamante  se  iba 
acostumbrando  á  estos  ensayes  infinitamente  útiles.    ' 

Observación  segunda. — La  galena  de  Fáhlun,  por  exemplo, 
huele  á  selenio,  si  se  quema  sobre  carbón,  y  cuando  se  hace  la 
quema  en  el  tubo  se  forma  un  sublimado  rojo  de  selenio  que  no 
es  abundante,  pero  bastante  claro.  Para  esto  se  requiere  que  la 
quema  sea  lenta  y  prolongada,  porque  el  selenio  no  empieza  á 
desprenderse  hasta  el  fin.  Entonces  se  ve  formarse  un  anillo  rojo 
como  á  una  pulgada  sobre  la  prueba,  y  en  la  boca  superior  del  tu- 
bo se  siente  el  olor  á  selenio.  Se  puede  calentar  con  la  llama  de 
la  vela  el  espacio  que  hay  entre  la  prueba  y  el  anillo,  de  modo  que 
el  selenio  que  se  haya  depositado  allí  suba  hasta  el  anillo.  Cuan- 
do el  selenio  es  poco,  apenas  se  Ve  por  refracción  el  anillo  rojo, 
pero  de  descubre  bien  contra  un  fondo  obsciuro.  Si  la  prueba  tie- 
ne arsénico,  puede  uno  engañarse  fácilmente  con  el  rejalgar 
teniéndolo  por  seleoio. 

Su  análisis  dio  á  Thomson: — 

Plomo     -    -    85,1  a 

Azufre    •    •     13,02 

Hierro     -    -    00,50 
La  galena  se  halla  en  todas  las  montañas  desde  las  primitivas 
hasta  las  de  capas.  Abunda  en  los  granitos  mas  nuevos,  en  el 
gneis^  la  micapizarra  y  la  pizarra,  las  mas  veces  en  vetas  y  mantos, 
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y  en  la  caliza  granuda  subordinada:  en  estas  se  cria  con  blenda  5^ 
pintas.  La  hay  en  mantos  en  las  montañas  de  transición,  en  la 
vacia  gris  común  y  apizarrada,  y  en  vetas  en  la  caliza  negra  que 
tjcrmina  esta  época  de  formación:  esta  no  tiene  plata.  Aquí  cita 
Beudant  á  Adanto  en  México,  que  será  acaso  el  Doctor:  á  esta 
formación  acompaña  la  calamina.  También  se  halla  en  capas  en 
los  terrenos  secundarios  como  en  la  arenisca  roja  queform,a  la 
base  de  este  periodo;  y  en  los  depósitos  calizos  de  la  piedra  del 
pendiente  que  cubren  la  arenisca  del  carbón^  como  en  el  Car^ 
donaly  Lomo  de  Toro  junto  á  Zimapan  y  en  Linares  en  el 
estado  de  Nuevo  León:  filialmente  en  la  caliza  m^gnesiana  ó 
dolomía  f  que  ocupa  el  lugar  de  la  piedra  del  pendiente»  Hasta 
aquí  Beudant 

En  Lomo  de  Toro  está  la  galena  en  masas  clavadas,  de.las  cua- 
les ha  dado  una  sola  mas  de  124,000  quintales  de  metal :  están 
perpendicularmente  unas  sobre  otras  sin  que  acabada  la  una  que- 
den, según  se  dice,  en  la  caliza  hilos  6  venillas  que  indiquen  la 
siguiente.  Esto  me  hizo  creer,  por  no  haberla  visto,  que  fuese  de 
transición  por  el  grueso  y  toda  suerte  de  inclinaciones  de  sus  lajas, 
y  mucho  mas  moderna  la  del  Cardonal,  que  alterna  en  capas  con 
piedra  fétida  y  betunmarga.  La  galena  del  distrito  de  Zimapan 
es  pobrisima  en  plata;  y  así  está  mal  informado  Jámeson  cuando 
añrma  que  se  beneñcia  mas  por  la  plata  que  por  el  plomo. 
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SuBESFEciE. — Plomo  azul. 

Blaubleierz. 

Entre  gris  de  plomo  obscuro  y  azul  de  añil  muy  obscuro^  y  por 
fuera  pasa  á  veces  hasta  el  negro. 

Rara  vez  en  masas,  por  lo  común  en  prismas  exágonos  comple- 
tos 6  algo  panzudos,  como  los  del  plomo  verde,  de  pequeños  á 
medianos,  adherentes,  atravesados  y  en  grupos,  de  superficie  ás- 
pera, 6  rayados  á  lo  largo,  y  mates,  comunmente  también  reves- 
tidos de  ocre  pardo. 

Por  dentro  poco  centellante  de  lustre  semimetálico. 

Textura  igual  que  se  acerca  á  veces  á  concoidea  pequeña  y 
plana. 

Fragmentos  poco  agudos. 

Opaco:  de  lustre  metálico  en  la  raspadura. 

Blando  que  se  acerca  á  muy  blando:  dbcU:  quebradizo* 

Pesado  que  se  acerca  á  muy  pesado. 

Al  soplete  según  Wémer  arde  con  hermosa  llama  azul  y  se  re- 
duce; ademas  del  plomo  se  pensaba  que  tenia  algo  de  fósforo. 
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Se  halló  primero  en  la  mina  de  la  Trinidad  en  Zschopau  en  el 
distrito  metálico  de  Sajonia  en  vetas  anchas  de  baritina,  que  ar- 
man en  gneis  con  galena  pobre  de  plata  y  plomo  verde;  después 
en  Poullaouen  en  Francia  y  muy  hermoso  en  Cornuallis. 

Es  ima  pseudom6rfosis  de  galena,  6  plomo  verde  transformado  en 
galena  de  grano  fino,  ó  compacta,  por  la  acción  del  hidrógeno  sul- 
furado, como  se  supone:  los  pedazos  de  galena  cubiertos  de  plo« 
mo  verde  probaran  su  transformación  en  plomo  verde:  el  galva- 
nismo es  muy  capaz  de  producir  estos  fenómenos,  que  antes 
parecian  contradictorios:  en  todo  caso  el  plomo  azul  merece  descri- 
birse siquiera  por  su  constancia. 

II.  Plumbago. 
f  Bleischweif. — ^Plomb  sulfuré  compacte,  H. 

Gris  de  plomo  vivo,  que  parece  comunmente  mas  obscuro  por 
^  poco  lustre. 

£n  masas,  diseminado  y  espejado:  este  es  liso  y  resplandeciente 
6  lustroso. 

Por  dentro  centellante  de  lustre  metálico. 

Textura  igual  característica,  que  rara  vez  se  acerca  á  concoidea 
plana. 

Fragmentos  poco  agudos. 

Raspadura  lustrosa,  casi  resplandeciente. 

Blando,  dócil  y  muy  pesado. 

Al  soplete  se  porta  como  la  galena,  solo  que  no  salta  tanto  co- 
mo ella,*  y  da  humo  antimonial:  tiene  alguna  plata  y  bastante  au^ 
timonio. 

En  vetas  en  montañas  primitivas,  de  transición  y  de  capas,  co- 
munmente en  los  respaldos  de  donde  le  viene  la  figura  espejada,  y 
junto  con  la  galena  y  sus  compañeros. 

Elste  era  el  que  se  llamaba  plumbago  hasta  que  Bergman  lla- 
mó así  al  lapizplomo  ó  grañtá¿ 

,  III.  Polvorilla  de  galena. 

Bleímulm,  Mulmiger  Blciglanz. 

Color  gris  de  plomo  vivo  y  obscuro. 

En  masas,  y  en  pegaduras  gruesas:  consta  de  partículas  eacaj- 

•  Por  el  mismo  principio  las  substancias  que  mas  saltan,  en  reduciéndolas 
á  polvo,  ya  no  saltan,  y  aun  basttt  á  veces  calentarlas  por  grados  j  y  así  no  me 
parece  buen  carácter  el  chisporrotear  6  saltar. 

T 
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mosaa  centellantes  de  lustre  metálico,  mas  6  menos  coherentes 
que  no  tiznan. 

Pasa  de  muy  blanda  á  desmoronadiza. 

D6cil,  y  parece  poco  pesada  por  su  esponjosa  a^i^gacioo. 

Solo  en  Sajonia  en  la  formación  de  galena  pobre  de  plaia^  con 
la  común,  plomo  negro»  &c. 


Bismuto  sulfúreo,  Bi. 

Prismatic  Bismuth-Glance,  M.  y  J. — Sulphuret  of  Bísmuth,  Ph. 
i         — ^Wismuthglanz,  W. — 5chwefelwismuth,  B. — ^Bismuth  sul- 
furé, H. 

Su  color  gris  de  plomo  comuti  se  inclina  mucho  al  de  acero: 
por  fuera  á  veces  amarillo  de  bronce. 

En  masas,  diseminado,  y  en  agujas  que  parecen  prismas  rom- 
bales, como  el  de  la  ñg.  16  lam.  5,  surcados  fuertemente  á  lo  lar- 
go, y  en  pirámides  rombales. 

Por  fuera  lustrosos. 

Por  dentro  lusti'oso  y  resplandeciente  de  lustre  metálico. 

Textura  hojosa  plana  6  en  estrías  angostas  entretejidas  y  diver* 
gentes:  ambas  parecen  tener  un  crucero  perfecto  paralelo  k/,  que 
será  el  de  la  corta  diagonal,  y  otro  imperfecto  paralelo  á  P. 

Fragmentos  poco  agudos. 

Tiene  el  hojoso  partes  granudas  grandes  y  medianas  algo  pro- 
longadas. 

Conserva  su  color  en  la  raspadura:  tizna  algo. 

Blando  de  2,  5  á  3:  poco  dbcil. 

P.  de  6  á  6,  3  según  Br. 

Se  electriza  negativamente  por  frotamiento,  y  el  nativo  por  el 
mismo  método  positiva  y  fuertemente.  En  el  tubo  da  algo  de 
azufre  sublimado,  y  luego  se  sublima  humo  de  telurio  al  parecer, 
porque  se  funde  al  calentarlo;  pero  las  gotas  de  este  sublimado 
son  pardas,  y  después  de  frías  amarillentas  y  opacas,  en  lugar  que 
las  de  telurio  son  blancas  y  transparentes,  por  lo  menos  cuando 
están  en  capas  delgadas.  Después  de  quemada  una  porción  de  azu- 
fre hierve  y  chisporrotea  como  el  simple  sulfuro  de  Bispberg  que 
se  tenia  por  bismuto  nativo,  y  da  un  régulo  de  bismuto  que  en  la 
copelita  de  cenizas  deja  una  mancha  naranjada. 

Según  H.  Rose  tiene  el  de  Riddarhyttan: — 

Bismuto  -     -     80,98 
Azufre     -     -     18,72 

Es  mas  escaso  que  el  nativo,  y  sus  relaciones  geognbsticas  son 
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las  mismas.  Es  curiosa  la  formación  de  la  mina  de  Bastnaes  en 
Siiecia  en  vetas  con  bismuto  nativo,  cobalto  gris,  cerio  oxidado 
siliciferoy  hierro  espático^  pirita  arsenical^  metal  de  estaño,  cuar- 
zo y  espato  flúor. 


'     ."*,»  Metal  en  agujas. 

Needle  ore,  M.  y  Jam. — Acicular  Bismuth  del  sistema  de  Jam. 
1  — Nadelerz,  W. — ^Kupfer-wismutherz?  Klaproth. — ^Bismuth 

sulfuré  plumbo-cuprifere,  H. 

Gris  de  plomo  que  pasa  á  negro. 

Diseminado  y  en  agujas  largas  y  gruesas,  que  parecen  prismas 
rombales  incorporados  unos  con  otros  y  encorvados,  6  con  rajas 
transversales,  y  las  caras  laterales  rayadas  fuertemente  á  lo  largo. 

De  lustre  metálico. 

Textura  desigual  de  grano  pequeño,  y  lustrosa;  y  alo  largo 
otra  hojosa  y  resplandeciente.  Br.  dice  que  se  parte  por  los  lados 
el  prísina  rombal  con  mas  6  menos  claridad. 

Blando  de  3  á  4:  poco  agrio,  casi  d6cil. 

P.  de  4,  7  á  4,  8  según  Br.,  según  Kársten  y  John  6,  1. 

Se  distingue  del  bismuto  sulfúreo  por  su  color  mas  obscuro  y 
el  modo  de  hallarse. 

Por  si  solo  se  funde  y  humea,  y  deposita  sobre  carbón  una  pe- 
gadura blanca,  que  amarillea  sJgo  en  el  borde  interior,  y  da  un  gk>- 
bulito  semejante  al  bismuto.  El  humo  se  reduce  en  la  llama  inte- 
rior sin  ser  teñida  por  él.  En  el  tubo  abierto  da  humo  blanco  que 
se  funde  en  parte  en  gotitas  transparentes  que  se  ponen  blancas  al 
enfriarse,  y  en  parte  se  volatiliza:  el  aire  que  sale  por  la  boca  del 
tubo  tiene  olor  sulfuroso.  El  granito  de  bismuto  se  cubre  de  oxi* 
do  negro  fundido,  que  al  enfriarse  se  vuelve  transparente  y  ama* 
rillo  verdoso.  Con  los  fundentes  da  alguna  reacción  de  cobre; 
después  de  mucho  soplar  queda  un  globulito  de  cobre,  que  cope- 
lado  con  plomo  da  un  átomo  de  plata  insignificante. 
;  Observacion.'-^ohn  ha  hallado  de  1  á  2  por  ciento  de  telurio, 

que  concuerda  con  la  calidad  del  humo  que  se  desprende  en  la 
quema  en  el  tubo  de  vidrio;  pero  esta  quema  da  mas  de  lo  que  ha 
' '  encontrado  John.  E3  humo  de  telurio  tiñe  comunmente  de  verde 
la  llama  de  reducción:  aquí  no  es  así,  y  si  se  observa  algún  color, 
es  azulado.  Lo  mismo  sucede  con  el  metal  de  Nagyag,  en  que 
concurren  el  telurio  y  el  plomo,  de  suerte  que  el  plomo  dirfraza 
en  parte  los  caracteres  del  telurio. 
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Según  John  tiene:— 

Sulfuro  de  bismuto  -  -  -  50,7(> 
Sulfuro  de  cobre  -  -  -  -  15,13 
Sulfuro  de  plomo       -    -    -    28,07 

Telurio 01,32 

Niquelo 01^8 

*     Oro   -  -.-...    00,79 

Están  siempre  las  agujas  embutidas  en  cuarzo  y  cubiertas  de 
ocre  de  bismuto  y  carbonato  de  cobre,  á  veces  con  galena  y  oro 
nativo  en  Catharinenburg  en  Siberia. 


Bismuto  sulfúreo  cuprífero.  Cu'  jBL 

Cupreous  Bismuth,  M.  y  Jam. — Cupriferous  sulphuret  of  Bis- 
muth,  Ph. — Kupferwismutherz,  Klaproth. — ^Bismuth  sulfu- 
ré, H. 

Gris  de  plomo  claro  que  tira  por  un  lado  á  gris  de  acero,  y  por 
otro  á  blanco  de  estaño:  se  toma  de  amarillento,  rojizo,  y  al  fín  de 
pardusco. 

En  masas,  diseminado,  y  rara  vez  en  pequeños  prismas  como 
agujas  agrupados  en  ramilletes. 

Lustroso  de  lustre  metálico. 

Textura  desigual  de  grano  fino,  que  tiene  á  veces  tendencia  á 
estriada. 

Raspadura  negra:  blando  y  dócil?  Br.  lo  duda. 

En  el  tubo  abierto  da  azufre  y  sublimado  blanco,  y  luego  em- 
pieza á  hervir  no  tanto  como  el  bismuto  sulfúreo.  Sobre  carbón 
chispea  algo  al  principio,  y  le  cubre  de  una  pegadura  de  bismuto, 
pero  no  se  puede  fundir  por  el  mucho  cuarzo  con  que  está  mez- 
clado. Tratado  con  sosa,  después  de  quemado,  da  un  buen  glóbu- 
lo de  cobre. 

Se  disuelve  en  ácido  nítrico  poco  fuerte,  dejando  precipitarse 
el  azufre. 

Según  Klaproth  tiene: — 

Sulfuro  de  bismuto     -    -    -     hf^^b 
Sulfuro  de  cobre    -    -  ^   -    43,3 

Se  cria  en  vetas  de  cobalto,  en  granffl^  con  bismuto  nativo,  co- 
bre amarillo  y  espato  pesado,  junto  á  Wittichcn  en  Fürstenberg. 
Br.  lo  tiene  por  dudoso  6  problemático,  y  lo  pone  por  sinónimo 
del  precedente  á  pesar  de  carecer  de  plomo.  Dióen  que  se  con« 
funde  con  el  bismuto  sulfúreo,  y  con  el  nativo. 
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Estaño  sulfúreo.  Cu  Sn- 

Tin-Pyrites,  M.  y  Jam. — Sulphuret  df  Tin,  Ph. — Zinnkies,  W. 
— Zinnkupferglanz,  Zinnischer  Fahlglanz,  Br. — Schwefelkup- 
ferzinn,  B. — ^Etain  sulfuré,  H. 

Gris  de  acero  obscuro,  que  se  inclina  á  amarillo  de  bronce:  es- 
tá tomado  comunmente  de  amarillo. 

En  masas,  diseminado,  y  según  Mohs  en  cristales  al  parecer 
cúbicos  de  superficie  mate,  y  con  señales  de  cruceros  paralelos  á 
esta  forma  y  al  mismo  tiempo  al  dodecaedro.  Ahora  se  dice  que 
se  derivan  del  tetraedro  como  los  del  cobre  gris. 

Por  dentro  lusti^oso  que  se  acerca  á  veces  á  poco  lustroso  de  lus- 
tre metálico. 

Textura  desigual  de  grano  grueso  y  pequeño  que  pasa  á  concoi- 
dea muy  pequeña,  y  tiene  el  mayor  lustre. 

Raspadura  negra  que  tira  algo  á  amarillo  de  bronce. 

Algo  mas  duro  que  el  cobre  gris:  poco  agrio,  casi  dócil:  que- 
bradizo. 

P.  de  4,  45  á  4,  51. 

Se  funde  por  sí  solo  á  un  fuego  fueríe,  y  en.  la  llama  exterior 
da  olor  sulniroso,  se  pone  blanco  en  la  superficie  y  cubre  el  car- 
bón de*una  pegadura  blanca,  tanto  junto  á  la  bolita,  como  á  algu- 
nas lineas  de  distancia.  Esta  pegadura,  que  es  el  principal  caróc- 
ter  de  este  f6sil  al  soplete,  es  oxido  de  estaño  que  se  distingue  de 
la  pegadura  de  otros  metales  volátiles  en  que  empieza  desde  la 
bolita,  de  suerte  que  no  queda  ningún  hueco  entre  el  metal  y  el 
principio  de  la  pegadura,  y  en  que  no  se  puede  disipar  ni  con  la 
llama  interior  ni  con  la  exterior,  á  menos  que  no  se  sople  tan 
fuerte  que  se  lleve  algo  el  viento  mecánicamente.  En  el  tubo 
abierto  da  olor  sulfuroso  y  deposita  sobrí  la  prueba  humo  blanco 
espeso  y  nada  volátil,  que  se  pega  también  al  vidrio  junto  á  ella. 
Quemado  largo  tiempo  sobre  carbón  da  una  bolita  metálica  gris 
nada  dúctil,  que  con  los  fundentes  presenta  las  reacciones  de 
hierro  y  cobre:  tratada  al  fuego  de  oxidación  con  una  mezclando 
90sa  y  de  bórax  resulta  un  glóbulo  de  cobre  de  color,  bajo,  duro  y 
no  muy  dúctil. 

Tiene  por  el  análisis  de  Klaproth: — 

Estaño-     -     -     27,6- 
Cobre   -    -    -    29,9 
Azufre-    -    -    29,9 
Hierro  -    -    -     12,6 

Solo  en  Cornuallis  en  Inglaterra,  en  una  veta  muy  ancha  con 
cobre  amarillo,  blenda  parda,  &c.  Br.  lo  junta  con  los  cobres 
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grises,  sin  embargo  de  no  tener  arsénico  ni  ahtimonio.  No  impor* 
ta:  el  estaño  dice  que  es  el  substituto;  por  lo  menos  tiene  la  ven- 
taja de  ser  inocente. 

Plata  sulfúrea.  Ag. 

/  Hexahedral  Silver-Glance,  M.  y  Jam. — Sulphuret  of  Si! ver, 
'  Vitreous  Silver,  Ph. — Schwefelsilber,  B. — Glaserz,  W. — Sil- 

berglanz,    Leonh.    Weicbgewíchs. — Argent   sulfuré,    H. — 

Azul  plomillosQ»  negrillo,  petlanque  negro. 

Color  gris  de  plomo  negruzco:  está  tomada  á  veces  de  la  cola 
del  pavo  real  6  del  hierro  pavonado. 

En  masas,  diseminada,  en  chapas  y  pegaduras,  denticular,  fila- 
mentosa, capilar,  reticular,  y  en  una  especie  de  pequeñas  puntas, 
dendritica  irregularmente,  ramosa,  nudosa,  con  ojos  y  su  cristali- 
zación está  representada  en  la  fig.  17  lam.  5,  que  es  el  dodecae- 
dro con  las  caras  del  cubo  P  y  del  octaedro  a:  á  este  se  puede 
agregar  el  cubo  con  las  caras  del  leicitoedro  lam.  3  fig.  3  let  ¿,  y 
el  leicitoedro  fig.  2  de  Guanajuato  con  las  esquinas  triaristadas 
del  cubo  primitivo  truncadas.  Se  han  descubierto  en  la  mina  de 
Cata  también  de  Guanajuato,  que  es  la  misma  veta  que  la  de  Va- 
lenciana, romboedros  de  plata  sulfúrea,  cuyos  ángulos  planos  son 
de  84^  y  96^;  mas  como  sus  esquinas  están  apuntadas  con  |res  ca- 
ras, como  en  la  analcima,  es  de  inferir  que  sean  cubos  desfigura- 
dos por  una  causa  desconocida.  Como  según  Mittscherlich  el  ca- 
lor aproxima  los  romboedros  á  cubos,  podria  alguno  pensar  que 
hubiera  obrado  aqui  el  frío,  si  en  la  misma  veta  no  hubiese  tam- 
bién cubos. 

Los  cristales  medianos,  pequeños  y  muy  pequeños,  agrupados 
irregularmente,  6  en  sartas  y  escalas,  y  siempre  adherentes.  Las 
figuras  particulares,  que^terminan  comunmente  en  cristales,  tienen 
su  superficie  rayada  á  lo  largo,  y  los  cristales  la  tienen  lisa  6  en- 
costrada: en  el  prímer  caso  es  resplandeciente  6  lustrosa,  y  en  el 
segundo  poco  lustrosa. 

Por  dentro  en  la  textura  reciente  poco  lustrosa,  que  pasa  á  ve- 
ces á  lustrosa  de  lustre  metático. 

Textura  en  pequeñas  concoides  y  planas,  6  desigual  de  grano 
fino.* 

*  En  Ramos  la  hay  en  masas  de  textura  hojosa  y  sutilmente  rayada  en 
plumas.  Parece  estar  en  relación  Con  la  que  el  Conde  Bournon  llama  plata 
sulfúrea  flexible  f  Flexible  Sulphuret  of  Silver J  y  que  cree  ser  de  f^n^a.  Se 
cristaliza  en  las  tablas  ó  prismas  rombales  oblicuos  de  la  fig.  18  liim«  5:  los 
cristalitos  pequeños  muy  aplastados,  y  divisibles  en  hojillas  pándelas  á  las  ca- 
ras P:  es  menos  lustrosa  su  raapadura  que  la  de  la  plata  sulrare».  su  color  se 
acerca  á  negro,  y  consti,  según  c)  l>r.  Wollaston,  ae  plata,  a2iifrc  y  un  poco 
de  hierro.  El  cristal  de  la  figura  es  de  HiromelfUnt  en  Sajonia.  La  matriz  del 
de  l'ngría  era  brunoespato  con  cobre  gris,  pirita  y  espato  calizo  lenticular. 


161 

Fragmentos  romos. 

Opaca. 

Conserva  su  color  en  la  raspadura  adquiriendo  mas  lustre. 

Blanda  de  2,  75  á  3,  5:  dúctil:  flexible:  resistente. 

P.  de  6,  8  á  7,  1  según  Br. 

Por  si  sola  sobre  carbón  se  funde  y  se  esponja  mucho  en  forma 
de  vejiguillas,  que  continuando  el  soplo  se  juntan  en  un  glóbulo 
coherente.  Da  olor  sulfuroso  y  al  ñn  un  granito  de  plata  cercado 
de  escoria:  fundida  esta  con  bórax  y  sal  fosfórica  muestra  la  pre- 
sencia del  hierro  6  del  cobre  si  los  hubiere. 

KJaproth  sacó  85  de  plata,  y  15  de  azufre,  es  decir,  dos  de  azu- 
fre mas  y  dos  de  plata  menos  de  lo  que  corresponde  á  la  formula. 

En  México  no  la  hay  como  en  Europa,  en  vetas  y  en  las  aspas 
de  vetas,  que  á  alguna  distancia  de  ellas  solo  contienen  metales  de 
plomo  ó  acaso  no  mas  que  cuarzo  y  brunoespato,  en  gneis,  mica- 
pizarra,  pizarra  y  roca  verde  apizarrada;  pero  sí  en  muy  anchas  y 
tnuy  ricas  en  pizarra  de  transición,  como  en  Guanajuato,  Zacate- 
cas, Catorce,  y  Cerro  de  San  Pedro  del  Potosí:  en  sienlta  y  roca 
verde  porfidosa  de  transición  en  Pachuca,  Moran  y  Mineral  del 
Monte:  en  la  mas  moderna  caliza.de  transición,  como  la  veta  ne- 
gra  de  Sombrerete,  y  en  la  piedra  del  pendiente  ó  del  alto,  por 
estar  sobre  la  arenisca  del  carbón,  en  Tehuilotepec  y  Tasco^en  donde 
se  dice  que  pasan  las  vetas  de  la  caliza  á  la  micapizarra.  Confieso  * 
que  no  be  visto  tal  micapizarra  en  Tasco,  sino  pura  vacia  gris  co- 
mún y  apizarrada,  la  cual  no  tiene  que  ver  nada  con  la  parte  in- 
ferior del  teveno  de  capas.  Aun  con  los  terrenos  traquíticos  se 
compara  el  criadero  de  Villalpando,  por  hallarse  el  metal  entre 
substanoias  terrosas  y  pórfidos  de  feldespato  vidrioso,  así  como  en 
Cngría  entre  conglomerados  traquíticos:  yo  suspendo  el  juicio 
hasta  que  lo  examinen  mis  discípulos. 

Ademas  de  la  plata  nativa  de  las  mismas  figuras  particulares  y 
regulares,  que  siempre  la  cubre  en  señal  de  ser  mas  nueva,  Li 
acompañan  la  plata  agria,  el  rosicler  obscuro,  la  polvorilla,  la  pi- 
rita^ el  brunoespato,  el  espato  pesado  y  el  calizo. 

Es  un  gén<^  muy  importante  para  la  extracción  de  plata. 


Plata  sulfúbjba  flsxibls  d£  Bovanon. 

(Véase  la  nota  de  la  Plata  sulfúrea. J 

Stembergia — Stembergit. 

Se  toma  de  violado,  excepto  eR  la  base  que  tiene  el  mayor  lus^ 
tre  metálico. 
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En  gemelos  adheridos  por  los  truncamientos  de  las  aristas  agu«^ 
daSy  y  agrupados  los  cristales  en  rosas  y  esferas  de  superficie  en- 
costrada: muy  dócil. 

Según  Haidinger  en  el  tubo  se  vuelve  gris  obscura  mate  y  des- 
menuzable,  y  huele  mucho  á  gas  sulfuroso.  Sobre  carbón  arde 
con  llama,  da  olor  sulfuroso,  y  se  funde  en  bola  por  lo  común  hue- 
ca de  superficie  cristalina,  cubierta  de  plata  virgen,  la  cual  es 
fuertemente  atraida  por  el  imán  y  se  porta  como  la  pirita. 

Se  halla  con  plata  agria,  rosicler  y  otros  metilos  de  plata  en 
Joachimsthal  en  Boemia:  exceptuando  la  cristalización,  parece 
estar  en  i'elacion  con  la  anterior. 


Plata  gris  antimonial. 

/  Sulphuret  of  Silver  and  Antímony,  Ph. — Peritomous  Antimony- 
Glance,  M. — Schilfglaserz,  Frkieslbben. — Mine  d'argent 
grise  antimoniale,  Romé  de  l'Isle. 

Gris  de  plomo  que  se  acerca  poco  al  de  acero. 
•      En  prismas  rombales  rectos  de  100°  y  80°  con  el  goniómetro 
de  reflexión  de  la  fig.  19  lam.  5.  ' 

Los  cristales  pequeños,  fuertemente  rayados  á  lo  largo,  lustro- 
sos, y  aun  resplandecientes  de  lustre  metálico,  y  solitarios  mas 
bien  que  agrupados. 

Crucero  claro  paralelo  á  las  caras  M  M  y  en  otros  direcciones: 
también  la  hay  de  textura  desigual:  agria. 

D.  3,  5.  P.  5,  9. 

Al  soplete  da  mucho  humo  blanco  con  un  ligero  olor  de  azufre 
y  deja  un  botón  blanco  metálico. 

Se  supone  compuesta  de  azufre,  antimonio  y  plata. 

Romé  de  l'Isle  la  descubrió  el  primero  y  Freicsleben  la  llamó 
Schiífglaserz  ó  plata  sulfúrea  en  tules  ó  juncos:  esta  es  de  Brandt 
junto  á  Freyberg  en  Sajonia. 

Otra  describe  Br.  de  Voigtsberg  y  otras  minas  junto  á  Frey- 
berg. 

Color  gris  de  plomo  negruzco  que  tira  poco  á  negro  de  hierro. 

También  en  prismas  rombales  rayados  fuertemente  á  lo  larga 
como  juncos,  y  homoedroSj  no  hemiedrosy  esto  es,  que  sus  caras 
de  apuntamiento  no  están  por  mitades,  sino  completas. 

Perfectamente  divisible  por  la  base:  en  lo  demás  de  textura 
desigual:  poco  agria. 

D.  de  2,  75  á  3,  5. 

P.  6,  37. 
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Exceptuando  el  color  y  las  rayas  de  los  prismas,  esta  es  la  que 
tnas  se  acerca  á  la  de  Pabellón  en  Sombrerete  en  prismas  exágo- 
nos de  9  lineas  de  largo  apuntados  primero  con  doce  caras,  concur- 
riendo cada  dos  en  ángulo  obtuso  sobre  las  laterales,  y  otra  vez 
con  seis  puestas  sobre  Tas  aristas  obtusas,  y  fuertemente  truncada 
la  esquina  del  apuntamiento:  las  caras  laterales  lisas,  de  color  gris 
de  plomo  como  el  interior  y  casi  resplandecientes:  textura  con- 
coidea pequeña:  raspadura  del  mismo  color  pero  muy  obscuro! 
blanda  y  d&cil.  Al  soplete  se  reducen  sin  olor  de  ajo,  dejando  en 
el  carbón  una  pegadura  blanca  y  amarilla;  no  tiñen  al  bórax: 
tendrán  solo  azufre  y  antimonio,  y  formaran  el  paso  de  la  plata 
sulfúrea  al  rosicler  obscuro?  esta  ha  de  ser  la  plata  antimonial  de 
Guanajuato  que  describe  Herrgen. 


Plata  agbia. 

Prismatic  Melane-glance,  M. — Brittle  Silver-glance,  Jam. — ^Brit- 
tle  Sulphuifet of  Silver,  Fh. — Sprodglaserz,  W. — Roschgewachs 
de  Ungria. — Argent  antimonié  sulphuré  noir,  H. — ^Azul  acera- 
da en  México. 

I.  Compacta. 
Melanglanz,  Br. 

Los  gemelos  adheridos  por  las  caras  o  lam.  5  íig.  20,  y  de  su 
repetición  resultan  masas  compuestas  de  dos  6  mas  individuos  alter- 
nando en  laminitas  como  én  la  aragonia,  plomo  blanco,  crisobe- 
rilo, &e. 

Los  cristales  medianos  y  pequeños  atravesados  en  celdillas,  6 
^^gnipados  en  rosas  y  escalas. 

Las  caras  oy  p  rayadas  paralelamente  á  sus  aristas  de  combina* 
cion:  las  demás  lisas  y  lustrosas  y  aun  resplandecientes. 

Por  dentro  lustrosa  que  se  acerca  á  poco  lustrosa  de  lustre  mas 
semimetálico  que  la  siguiente. 

En  masas  tiene  textura  desigual  de  grano  pequeño;  en  crista- 
les concoidea  pequeña:  en  masas  suele  tener  partes  granudas:  ras- 
padura negra:  blanda  y  dócil.  P.  6,  27. 
La  de  Schemniz  en  Ungrfa  di&  á  H.  Rose  ;— 

Azufre  -  -  16,42 
Antimonio  -  14,68 
Plata  -  -  -  68,54 
Cobre  -  -  0,64 
U 
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II.  Hojosa. 

Polybasit,  11.  Rose. — ^Axotomer  Eugenglaiiz,  Br. 

Negra  de  hierro:  en  tablas  exágonas  rayadas  á  veces  triángií- 
larmente  con  las  caras  laterales  oblicuas,  que  corresponden  á  un 
romboedro:  crucero  por  la  base:  muclio  lustre,  y  raspadura  negra; 
dócil:  al  través  de  hojillas  delgadas  6  cristales  roja  de  sangre,  y 
se  parece  mucho  al  hierro  espiado. 

P.  de  la  de  Guarisamey  en  Óurango  6,  21. 
La  de  Neüer  Morgenstern  en  Frcyberg  será  la  que  en  el  tubo 
abierto  se  funde,  no  humea  mucho,  y  se  asientan  en  el  vidrio 
cristalitos  blancos  y  lustrosos  de  ácido  arsenioso  sin  ningún  vesti- 
gio de  antimonio. 

Sobre  carbón  no  se  forma  pegadura,  se  quema  lentamente, 
huele  algo  á  arsénico,  y  retiene  el  azufre  con  mas  tenacidad  que 
la  plata  sulfúrea,  dando  un  glóbulo  gris  obscuro  que  se  puede 
adelgazar  mucho  con  el  martillo,  pci'o  se  rajan  los  bordes.  Tra- 
tándole en  este  estado  con  vidrio  de  sosa  y  siliza  toma  el  vidrio 
un  color  hepáticjo  y  la  plata  queda  pura. 

Con  añadir  sosa  se  aceleran  la  quema  y  purificación  de  la  plata; 
mas  sin  sosa  se  puede  conseguir  pura  á  un  buen  fuego  de  oxida- 
ción, de  que  se  infiere  que  la  materia  extraña  del  grano  es  volátil. 
Consta  según  Brandes  de 

Plata    -     .     .     65,5 

Arsénico   -    -       3,3 

Hierro  -    -    -      5,4 

Cobre  -    -    -       3,7 

Azufre-  -  -  19^7 
Se  cría  en  vetas  de  plata  con  galena,  blenda,  pirita,  rosicleí* 
claro  y  arsénico  nativo,  y  espato  calizo  y  baritina,  y  á  veces  con 
oro  nativo.  Los  autores  extrangeros  citan  á  Zacatecas,  y  pudieron 
igualmente  citar  á  Guanajuato,  que  también  está  en  mis  tablas. 
Al  cabo  de  las  años  veo  con  gusto  en  el  diario  de  minas  de 
Freybergdél  año  1831  que  han  vuelto  los  mineralogistas  á  admi- 
tir la  división  de  la  plata  agria  de  Wérner  en  compacta  y  hcnosa: 
la  diferencia  está  en  los  nombres  pomposos  Polyba^itj  Melan- 
glanzy  EtígenglanZf  mas  que  sean  los  últimos  híbridos.  Lo  que 
yo  infiero  es  que  hay  plata  agria  arsenical,  y  plata  agria  antimo- 
nial, como  el  rosicler,  y  la  de  Guarisamey  lo  es  todo  junto,  pues 
H.  Rpse  sacó: — 

Azufre    -    -     17,04 

Antimonio    -      5,09 

Arsénico  -    -       3,74 

Plata  -    -    -     64,29 

Cobre      -    -       9,93 

Hierro     -    -      0,06 
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y  cada  dia  admiro  nías  y  mas  el  finísimo  tacto  de  Wérncr  para 
distinguir  las  especies  aun  sin  el  auxilio  de  la  química. 

Cuando  se  hallan  juntas,  está  la  hojosa  sobre  la  compacta,  y  si 
eligen  y  melan  significan  noble  y  negra,  resulta  una  pulla,  por- 
que la  negra  es  la  mas  antigua,  y  tiene  también  3  ó  4  por  100  mas 
de  plata. 


Plata  sulfúrea  cuprífera. 

Argentifcrous  Copper-Glance,  M.  y  Jam. — Sulphuret  of  Silver 
and  Copper,  Ph. — Kupfcrsilberglanz,  Bit.  y  Strometer. — 
Silberkupferglanz,  Haüsm. — Argent  et  cuivre  sulfuré,  Boür- 
NON. — Plata  dbcil  mia. 

Color  negro  de  hierro  que  tira  poco  á  gins  de  plomo  negiiizco. 

En  masas  y  diseminada. 

De  lustrosa  á  poco  lustrosa  de  lustre  metálico. 

Textura  concoidea  plana  que  pasa  á  confundirse  con  la  igual,  y 
hojosa  encubierta  según  Br. 

Fragmentos  poco  agudos. 

Raspadura  lustrosa:  negra  según  el  diario  de  1831. 

Blanda,  3,  5  según  Br.:  dócil. 

Poco  resistente. 

P.  6,  2  según  Stromeyer. 

Color,  textura  y  docilidad  son  sus  caracteres  esenciales:  es  mas 
pesada  que  el  cobre  sulfúreo,  y  menos  que  la  plata  sulfúrea  dúc- 
til. 

Al  soplete  se  funde  fácilmente,  da  olor  sulfuroso  y  ningún  hu- 
mo, ni  siquiera  en  el  tubo;  tampoco  se  oxida  ni  produce  escoria 
fundida  al  rededor,  ni  en  el  carbón  ni  en  el  vidrio.  La  bolita  es 
gris  de  lustre  metálico,  se  toma  muy  poco  en  la  superficie,  es  se- 
midúctil,  y  gris  en  lo  interior  cuando  se  parte.  Con  los  fundentes 
da  la  reacción  de  cobre.  Copelada  con  plomo  resulta  un  gran 
glóbulo  de  plata  y  la  copelita  se  pone  verdinegra. 

Tiene  según  Stromeyer: — 


Azufre  -    ■ 

-     15,782 

Plata      - 

-     52,272 

Cobre    - 

-     30,478 

Hierro  - 

-      0,333 

Se  ha  hallado  en  Siberia  en  Schlangenberg  con  cobre  amarillo^ 
espato  calizo,  piedra  córnea,  &c  y  es  muy  escasa.  La  vi,  acaso  de 
Ramos,  y  la  llamé  en  otro  tiempo  Plata  dócil.  Si  se  hallase 
cristalizada  seria  fácil  determinar  que  sulfuro  le  imprime  mas  ca« 
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racter^  si  el  de  plata  ó  el  de  cobre.  Los  primeros  que  la  descu- 
brieron fueron  Hausmann  y  Stromeyer. 


ñ     ^  i  \  Plomo  sttlpureo  bismutico. 


V 


Bismuthic  Silver,M.,  J.  y  Ph.— AVismuth-Silber  y  Wianiutíi- 
Bleierz,  Sslb. — Silber  Wismuth^  Haüsm. 

Gris  de  plomo  claro  que  se  (oscurece  con  el  tiempo. 
Diseminado  y  en  cristales  sutiles  como  agujas,  6  capilares.. 
Poco  lustroso  de  lustre  metálico. 
Textura  desigual  de  grano  fino. 
Raspadura  negra  y  algo  lustrosa  según  Walchner. 
Blando  y  dócil. 

Se  funde  muy  fácilmente  al  soplete,  dejando  sobre  el  calaban 
óxidos  de  plomo  y  de  bismuto,  y  un  globulito  de  plata. 
Está  compuesto  según  Kliaproth  do 

Plomo  -    -    -     33,0 

Bismutp     -    "    27,0 

Plata     -     -    .     15,0 

Hierro  •     -    -      4,3 

Cobre    -    -     -       0,9 

Azufre-    -    -     16,3 
Se  cria  con  piedra  córnea  y  espato  flúor,  pirita  sulfúrea  y  galg^ 
na  en  Schapbach  en  Badén. 


-,    Cinabrio.*  Iig. 

PeritomouB  Ruby-blende,  M. — ^Prismato  Rhomboidal  Ruby-bl«i- 
de  ó  Cinnabar,  Jam. — Sulphuret  of  Mercury,  Ph. — Zinnober, 
W. — ^Mercure  sulfuré,  H. 

/  ^  I.  Obscuro. — Dunkel^W. 

Rojo  de  cochinilla  que  obscureciéndose  pasa  á  gris  de  plomo,  y 
aclarándose  á  rojo  carmin. 

*  Este  nombre  parece  que  alude  á  su  mal. olor.  El  que  llamó  Born  Cinabru 
alcalino  de  Idria  da  olor  hepático  por  frotamiento  ó  al  partirlo,  yltausmann 
lo  describe  con  el  nombre  de  SUnkzifmober  6  Cinabrio  fétido  como  sigue. 
•  Entre  rojo  carmesí  7' de  sangre  tirando  á  gris  de  plomo. 

Diseminado,  en  cristales  confusos,  y  ea  películas  encostradas. 
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En  masáSy  y  diseminado,  en  pegaduras,  dendrítico  y  en  los 
cristales  de  la  fíg.  21  lam.  5  que  son  romboedros  agudos  en  que 
Fcon  P  e*  de  71®  47'  s(%un  Haüy  y  Phillips.  Creciendo  los 
truncamientos  de  los  vértices  pasan  á  tablas  con  caras  lisas  y  lus- 
trosas 6  resplandecientes:  las  del  romboedro  rayadas  horizontal- 
mente  según  Mohs:  también  en  gemelos  adheridos  por  las  ca- 
ras a. 

Cristales  pequeños  y  muy  pequeños  agrupados  y  muy  incorpo- 
rados. 

Por  dentro  lustroso  &  poco  lustroso^y  aun  centellante  según  la 
textura:  el  de  color  claro  de  lustre  de  diamante,  y  el  obscuro  de 
lustre  semimetálico. 

Textura  hojosa  mas  6  menos  perfecta  y  plana  de  cuád  ripie  cru- 
cero; uno  paralelo  según  Br.  á  las  caras  a  lustrosas  del  trunca- 
miento del  romboedro,  y  los  otros  tres  paralelos,  según  Haüy  y 
Mohs,  á  las  caras  del  prisma  e  e  e,  A  veces  es  compacta  y  desi- 
gual de  grano  pequeño  y  fino  que,  pasa  á  igual  y  concoidea 
plana. 

Fragmentos  algo  romos. 

El  hojoso  en  masas  tiene  partes  granudas  esquinadas,  medianas^ 
pequeñas  y  finas,  tanto  que  pasan  ya  á  formar  textura  compacta. 

En  masas  opaco  6  trasluciente  en  los  bordes:  los  cristales  semi- 
transparentes. 

Raspadura  roja  escarlata  y  mas  lustrosa. 

Muy  blando  de  2  á  3:  quebradizo. 

P.  de  7,  7  á  8,  1  segim  Br. 

Se  volatiliza  sobre  carbón  con  olor  sulfuroso  sin  dejar  nada.  En 
el  matracito  da  un  sublimado  obscuro  de  cinabrio  con  raspadura 
roja.  En  el  tpbo  abierto  da  mercurio  y  cinabrio  sublimado:  por 
supuesto  el  mercurio  se  aleja  mas  del  punto  calentado  que  el  cina- 
brio; En  él  matracito  con  sosa  da  globulitos  de  mercurio. 

Tiene  según  Klaproth — 84,5  de  azogue  y  14,75  de  azufre. 

Los  criaderos  son  vetas  y  capas;  en  las  primeras  está  con  pirita, 
hierro  pardo  y  espático  y  varios  metales  de  cobre;  y  en  las  segun- 
das con  espato  calizo,  cuarzo,  azogue  nativo  y  amalgama.  Los 
ejemplos  de  cinabrio  en  montañas  primitivas  y  de  transición  son 
tan  raros  y  en  tan  corta  cantidad  que  no  merecen  citarse.  Su  ver- 
dadero criadero  en  tódae  partes  es  la  arenisca  del  carbón  ó  la  are- 
nisca roja,  primer  término  de  la  serie  de  los  terrenos  secundarios 
eomo  en  Taaco  y  el  Durazno,  6  en  los  pórfidos  subordinados  como 
^n  San  Juan  de  la  Chica  y  el  Cerro  del  Frayle:  aquí  dicen  que 

Por  dtffftro  resplandeciente  de  lustre  de  diamante. 
Textun  impenectamente  hojosa  pasando  á  estriada. 
Trasluciente:  blando.  Sus  compañeros  son  espato  calizo^  pirita  común  y 
Hepátioa.  ;  Será  un  hidrosulfuio  de  mercurio? 
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arma  en  vetas:  forma  también  veta»  6  trozos  en  la  caliza  alpina 
que  cubre  el  terreno  del  carbón  como  en  Angelina  junto  á  Pozos 
6  en  capas  subordinadas  á  ella^  como  en  la  betunpizarra  de  Tar- 
gea:  pero  no  en  la  arenisca  realmente  cuarzosa  y  aun  de  base  de 
semiópalo  de  Casas  Viejas,  que  ha  engañado  á  todos  con  sus  pin- 
tas rojas  de  escarlata,  y  yo  la  tengo  por  arenisca  abigarrada  por 
estar  sobre  la  caliza  alpina  que  allí  mismo  en  las  cercanías  contie- 
ne azogue. 

En  la  arenisca  del  carbón  acompaña  al  cinabrio  la  arcilla  api- 
zarrada carbonosa  y  bituminosa  con  impresiones  de  ¡pescados  con 
las  escamas  bien  conservadas,  y  de  plantas  de  las  familias  de  los 
heléchos  y  licopodios,  cuya  substancia  está  convertida  en  antraci- 
ta y  carbón.  A  veces  hay  ojos  6  ríñones  de  carbón  en  estos  cria- 
deros, y  aun  capas  enteras  de  mas  de  una  vara  de  grueso  entre  la 
arcilla  apizarrada  que  cubre  todo  el  depósito,  como  en  el  Durazno 
según  Bustamante.  El  mismo  dice  que  la  veta  de  San  Juan  de  la 
Chica  tiene  de  dos  varas  y  media  á  siete  de  grueso,  arma  en  un 
pórfido  de  base  de  piedrapez,  atraviesa  por  el  Cerro  de  Calzones 
y  se  extiende  hasta  Chichíndaro,  y  produce  cinabrio  compacto  y 
fibroso.  El  criadero  del  Durazno  es  una  capa  que  descansa  sobre 
pórfido  y  está  cubierta  de  arcilla  apizarrada:  con  el  cinabrio  se 
encuentran  glóbulos  de  azogue.  Cerca  de  San  Felipe  en  el  cerro 
del  Frayle  hay  vetas  que  arman  en  pórfido  de  base  de  piedra  cór- 
nea. El  criadero  del  Rincón  de  Centeno  es  uno  de  las  mas  for- 
males? y  sus  vetas  ai'man  en  arenisca  (abigarrada).  Cerca  del  Gi- 
gante en  la  mina  de  los  Dolores  se  encuentra  también  una  veta 
angosta.  El  cinabrio  de  la  mina  de  San  Ignacio  del  Zapote  se  pre- 
sentí en  compañía  de  cobre  azul  estriado.  Ademas  se  cria  también 
el  cinabrio  en  el  Chapin,  en  la  Soledad,  en  los  Pozos,  en  los  Lo- 
bos, en  Chiranganguco  en  Valladolíd,  en  el  Cerro  de  Pregones  en 
Tasco,  en  las  cercanías  de  Chilapa  y  Tixtla,  en  el  Doctor,  en  Ga- 
sa vé  entre  México  y  Pachuca,  en  el  Minerpil  de  Canelas  en  Du- 
rango  con  espato  calizo  y  amalgama  nativa,  en  Santa  María  del 
Rio  en  San  Luis  Potosí,  y  en  el  mineral  de  la  Maroma. 

Se  usa  para  extraer  el  azoguo,  y  cuando  es  tan  puro  como  el 
de  Almadén  puede  servir  para  la  pintura  con  el  nombre  de  ber- 
mellón. Pienso  que  ya  se  habrán  substituido  los  cuartos  de  Idria 
para  recoger  el  azogue  á  los  antiguos  alúdeles,  en  que  se  desper- 
diciaba tanto  que  á  cien  varas  de  distancia  vimos  Betancourt  y  yo 
globulitos  en  los  pétalos  de  las  flores  en  el  ano  1782,  y  así  se  ex- 
puso al  Gobierno  que  no  nos  di6  crédito. 

II.  Subido. 
Hochrother  Zinnober,  W. 
Rojo  de  escarlata  que  rara^ez  se  acerca  al  de  carmín. 
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En  masas,  diseminado  y  en  pegaduras. 

Mate  &  centellante  de  una  especie  de  lustre  de  seda. 

Textura  entre  terrosa  y  fibrosa  recta  y  muy  fina. 

Fragmentos  romos. 

Opaco  6  poco  trasluciente  en  los  bordes. 

Mas  lustroso  en  la  raspadura. 

Tizna  algo:  muy  blando  que  pasa  á  desmoronadizo:  poco  du* 
cil:  sumamente  quebradizo. 

Algo  árido  y  pesado. 

Este  es  el  que  tiñe  la  arenisca  de  Casas  Viejas,  Rincón  de  Cen* 
teño,  &c.  Se  sublimaria  de  las  capas  inferiores? 


/    Cinabrio  hepático.  ' 

Hepatíc  Cinnabar,  Jam. — Quecksilber  Leberertz,  W. — Karbon- 
blende,  Br. — Mercure  sulfuré  bituminiferc,  H. — Mercurio  he- 
pático de  antes. 

I.  Compacto. 

Entre  rojo  de  cochinilla  obscuro  y  gris  de  plomo. 
Generalmente  en  masas. 
Centellante  de  lustre  semimetálico. 

Textura  igual  que  pasa  á  desigual  de  grano  fino  y  pequeño. 
Fragmentos  poco  agudos. 
Opaco. 

Raspadura  mas  roja  y  mas  lustrosa:  blando:  d&cil:  poco  resis- 
tente. 

P.  de  6,  4  á  7  según  Br. 

Por  sí  solo  en  el  matracito  da  cinabrio  y  deja  una  masa  negra: 
sacada  y  calentada  en  el  tubo  abierto  desaparece  poco  á  poco  sin 
olor  ni  sublimado,  y  al  fin  queda  un  átomo  de  tierra:  es. pues  car- 
bón la  materia  que  no.se  volatiliza. 
I'iene  según  Dfibereiner: — 

Azogue       -     -     -    83,72 
Carburo  de  azufre      16,)S8 
cuyo  análisis  conviene  con  el  de  Klaproth,  á  saber: 

Azufre     -    -     13,75 

Carbón     -    -       2,30 

Mercurio      -    81,80 

Siendo  esto  así,  i  no  será  esta  combinación  diversa  de  la  del 

simple  sulfuro?  Mohs  fácilmente  se  desembaraza  con  decir  que  le 


IBO 

■ 

compacto  de  chta  especie  y  lo  pizarreño  de  la  siguiente  son  meros  ac- 
cidentes sin  relación  con  la  composición:  que  lo  crea  el  Judio 
Apella.  Se  halla  en  Pregones  junto  á  Tasco  en  la  formación  de 
arenisca. 

/         II.  Afizabrado. 

Del  color  del  anterior^  á  veces  tan  obscuro  que  se  acerca  á  ne- 
gro. 

En  masas,  y  diseminado:  rara  vez  en  ojos  6  ríñones  embuti- 
dos. 

Textura  principal  lustrosa  que  se  acerca  á  resplandeciente,  la 
transversal  centellante:  ambas  de  lustre  semimetálico. 

Textura  principal  pizarreña  en  láminas  cortas  y  curvas:  la 
transversal  igual. 

Fragmentos  en  cortas  rodajas. 

Opaco:  muy  quebradizo. 

P.  de  5,  8  á  6,  9  según  Br. 

Aquí  pertenece  el  metal  acoralado  Corallenerz  en  partes  glo- 
bosas compuestas  de  testáceas  cortas  y  concéntricas  esféricamente 
que  en  otro  tiempo  se  tuvieron  por  conchas.  Se  halla  con  el  pri- 
mero y  con  betunmarga. 

Para  Mohs  todas  estas  son  variedades  del  romboedro  con  sili- 
za,  carbón,  oxido  de  hierro  y  otras  mezclas  extrañas,  y  seeun 
otros  con  hidrosulfuro  y  carburo  de  azufre.  Ahora  pues,  cuales- 
quiera que  sean  e^taa  mezclas,  son  constantes  é  imprimen  carac- 
teres. 


Antimonio  obis.  Sb. 

Pismatoidal  Antimony-G  lance,  M. — Prismatic  Antimony-G  lance 
6  Grey  Antimony,  Jam.— Sulphuret  of  Antimony,  Ph. — 
Grauspiesglaserz,  W.-^Antimoine  sulfuré,  H. 

I.  Estriado. 

Gris  de  plomo  común,  que  suele  estar  tomado  de  los  colores 
del  arco  iris,  y  del  hierro  pavonado. 

En  masas,  diseminado,  y  cristalizado  en  agujas  y  en  los  crista- 
les de  la  ñg.  22  lam.  6. 

Los  cristales  siempre  largos,  medianos  y  pequeños,  atrav-esados 
6  agrupados  en  ramilletes;  á  veces  encorvados. 

Por  fuera  rayados  fuertemente  á  lo  largo,  de  suerte  que  parecen 
cilindricos:  las  caras  de  apuntamiento  lisas. 
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Por  fuera  de  Iustro%)s  á  resplandecientes,  si  no  están  cubiertos 
lie  otra  substancia  extraña. 

Por  dentro  de  espejado  y  resplandeciente  á  poco  lustroso  de 
lustre  metálico. 

Textura  estriada  que  varía  desde  muy  ancha  hasta  muy  angos- 
ta, recta  y  divergente  en  estrellas  y  ramilletes.  Según  Mohs  tie- 
ne cuatro  cruceros:  uno  muy  perfecto  en  la  dirección  de  la  larga 
diagonal,  otro  menos  perfecto  en  la  de  una  cara  del  prisma,  y  dos 
que  á  veces  se  consiguen  fácilmente  en  la  dirección  de  la  otra  y 
de  la  corta  diagonal.  Las  caras  de  textura  suelen  estar  rayadas 
al  través:  se  nota  á  veces  también  al  través  otra  textura  que  está 
entre  conc6idea  pequeña  é  imperfecta,  y  desigual  de  grano  grueso. 

Fragmentos  en  astillas  y  cuneiformes. 

A  veces  propende  á  formar  partes  en  barras  cuneiformes,  y  el 
estriado  en  barras  las  tiene  rara  vez  granudas  grandes  y  medianas* 

Mate  y  algo  mas  obscuro  en  la  raspadura. 

Blando  de  2,  5  á  3:  dócil:  quebradizo. 

P.  de  4,  4  á  4,  5  según  Br. 

Se  funde  iacilmente  sobre  carbón,  el  cual  le  absorve  y  queda 
cubierto  de  una  masa  negra  de  lustre  de  vidrio.  Después  de  algún 
soplo  asoman  globulitos  metálicos  en  el  carbón  que  parecen  tener 
menos  azufre,  y  no  se  portan  como  el  metal  puro,  pues  no  arden 
por  ejemplo,  sino  que  se  ennegrecen,  perdiendo  la  superficie  su 
lustre  metálico  antes  de  enfriarse.  En  el  tubo  de  vidrio  da  al 
principio  mucho  ácido  antimonioso,  y  después  se  sublima  el  mis* 
mo  con  mucho  oxido.  Esta  es  una  circumstancia  muy  extraña 
porque  el  metal  puro  solo  da  oxido,  y  el  sublimado  es  enteramente 
volátil:  el  aire  que  sale  del  tubo  tiene  olor  sulfuroso. 

Según  la  fórmula  tiene  de  azufre  27  y  de  antimonio.  73;  pero 
los  análisis  indican  otras  mezclas  extrañas. 

Hasta  ahora  en  vetas  que  llena  por  sí  solo  de  montañas  primiti* 
vas  y  de  transición:  su  compañero  inseparable  es  el  cuarzo,  y 
también  se  crian  con  él  la  calcedonia,  el  espato  pesado,  calizo, 
brunoespato  y  hierro  espático,  la  pirita  y  metales  de  plata,  y 
muestra  una  afinidad  geogn6stica  con  el  6to,  Es  una  matriz  que  de- 
biera encontrarse  en  v  alenciana:  la  calcedonia  que  yo  anuncié  ya 
se  encontró  como  en  Schemnitz  en  Ungría. 

Se  usa  para  extraer  el  antimonio  crudo,  ó  el  metal  mismo,  que 
se  emplea  en  varias  ligas  metálicas,  y  en  preparados  farmacéuti- 
cos. 

En  México  se  cria  en  Mazapil,  Zimapan  junto  á  Xaeala,  Tasco 
y  el  Mineral  del  Oro  junio  á  Tlalpujagua:  Bustamante  añade 
Plateros  cerca  del  Fresnillo  en  venas  y  vetas  en  montañas  cali- 
zas, y  Tejupilco  al  S.  E.  de  Temáscaltepec. 

X 


163 

II.  Hojoso.       ^ 

Gris  de  plomo  común. 

En  masas  y  diseminado. 

Por  dentro  de  lustroso  á  poco  lustroso  de  lustre  metálico. 

Textura  hojosa  plana  de  simple  crucero  con  tendencia  á  pizar- 
reña en  general. 

Fragmentos  poco  romos. 

Partes  separadas  granudas  rara  vez  medianas,  por  lo  común  pe- 
queñas y  finas,  tanto  que  pasan  á  formar  textura  compacta. 

Poco  resistente. 

P.  de  4,  3  á  4,  38  según  Br. 

En  vetas  de  montañas  primitivas  y  tiene  mucha  afinidad  geog- 
n&stica  con  el  oro. 

Se  cria  en  Tálpan  en  Hostotipaquillo. 

III.  Compacto. 

Gris  de  plomo  algo  claro:  solo  en  masas. 

Por  dentro  de  poco  lustroso  á  fuertemente  centellante  de  luslre 
metálico.  • 

Textura  desigual  de  grano  fino  que  se  confunde  con  la  igual. 

Fragmentos  poco  agudos. 

En  lo  demás  conviene  con  la  especie  anterior,  así  como  en  sus 
relaciones  químicas  y  geognósticas,  aunque  dice  Mohs  que  tam- 
bién se  halla  en  mantos  con  hierro  es¡)ático. 

En  México  se  cria  junto  con  la  especie  auterior. 

IV.  Capilar. 

Federerz,  W. — Antimoine  sulfuré  capillaire,  H. — ^Metal  plumo- 
so. 

Gris  de  plomo  obscuro  que  se  inclina  mucho  al  de  humo;  el 
que  está  en  masas  es  mas  obscuro:  uno  y  otro  están  á  veees  toma- 
dos de  los  colores  del  hierro  pavonado. 

En  cristales  delgados  capilares,  agrupados  en  ramilletes  que 
forman  una  especie  de  lana  6  pelusa,  ó  muy  entretejidos  y  tupi- 
dos imitando  un  fieltro  mas  6  menos  consistente,  y  formando 
masas. 

Por  dentro  de  poco  lustroso  á  centellante  de  lusti'c  casi  semi- 
metálico. 

Textura  en  fibras  sutiles  entretejidas;  y  los  cristales  mas  largos 
filamentosos  son  flexibles. 

De  muy  blando  á  desmoronadizo:  poco  d6cil:  muy  quebra- 
dizo. P.  3,  5. 


1 

I 
i 


163 

En  Carintia  está  en  mantos  con  hierro  espático  según  Mohs,  y 
también  con  el  en  las  minas  de  Animas  y  Soledad,  jurisdicción 
de  S.  Juan  Huetamo. 


Jamesonia.  rb*  Sb*. 

Axotomous  Antimony-Glance,  M. 

Masas  compuestas  de  barritas  rectas,  paralelas  y  divergentes: 
del  crucero  de  estas  se  ha  sacado  la  figura  fundamental. 
Lustre  metálico:  no  se  puede  observar  la  textura. 
Raspadura  del  mismo  color. 

Al  soplete  se  porta  como  la  siguiente  á  diferencia  que  después 
de  expelido  el  antimonio  y  el  plomo  queda  una  escoria,  que  con 
los  fundentes  da  la  reacción  del  oxido  de  hierro  con  indicios  de 
oxido  de  cobre. 

Su  análisis  di&  á  H.  Rose: — 

Plomo  -  -  40,75 
Antimonio  -  34,40 
Azufre  -  -  22,15 
Hierro  -  -  2,30 
Cobre-  -  -  0,13 
En  grandes  masas  en  Cornuallis  y  en  pedazos  embutidos  en 
caliza. 


Zinkenia.  Pb 
(Zinkenit.) 

Haidinger  creia  ser  la  forma  primitiva  romboedra,  pero  según  el 
descubridor  Zincken  son  prismas  rombales  de  120^  39'  biselados 
en  los  estremos  con  las  caras  del  bisel  sobre  las  aristas  obtusas,  y 
están  agrupados  como  en  la  aragonia:  freouentemente  son  muy 
delgados,  en  agujas  y  capilares.  Los  prismas  rayados  á  lo  largo,  á 
veces  surcados,  las  caras  del  biseiamiento  sin  rayas  pero  ásperas. 

Solo  en  cristales  agrupados  en  forma  de  barras  de  mas  lustre 
metálico  que  la  precedente. 

Textura  desigual. 

Raspadura  la  misma. 

Chisporrotea  por  si  sola  sobre  carbón,  se  funde  y  da  humo  de  anti- 
monio que  puede  volatilizarse  hasta  un  pequeño  residuo,  que  con  los 
fundentes  da  la  reacción  de  cobre.  En  el  tubo  abierto  da  mucho 
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humo  blancOy  del  cual  se  volatiliza  une  parte  y  es  oxido  de  anti- 
monioy  y  otra  no,  y  es  antimoniato  de  oxido  de  plomo. 
Está  compuesta  según  H.  Rose  de 

Antimonio  -  -  44,39 
Plomo  .  •  •  -  31,84 
Azufre  -  -  -  -  22,58 
Cobre    •     -     -  0,43 

Se  halla  junto  á  Stollberg  en  el  Harze  anterior. 


Bertieria.  te>Sb.- 
(Berthicrit.) 

Los  fragmentos  de  prismas  indican  ser  su  forma  diversa  de  la 
del  antimonio  gris. 

Walchner  y  Hartmann  dicen  que  es  negra  de  hierro,  y  el  pri- 
mero que  está  á  veces  tomada  en  la  superficie. 

Se  funde  fácilmente  sobre  carbón,  da  humo  antimonial  y  des- 
pués de  expelido  el  antimonio  queda  una  escoria  negra  que  es 
atraída  por  el  imán  y  da  con  los  fundentes  la  reacción  de  oxido  de 
hierro. 

Consta  según  Borthier  de 

Antimonio  -  -  -  52,0 
A/ufre  -  -  -  -  30,3 
Hierro     -     -    -    -     16,0 

Zinc 0,3 

Se  cria  en  una  veta  junto  á  Cliazelles  en  Auvernia  y  se  aprove- 
cha el  antimonio.  Para  100  partes  de  metal  se  toman  337  de 
hierro,  y  un  poco  de  sal  de  glauber  mezclada  con  carbón:  el  me- 
tal se  desazufra  completamente  y  el  sulfuro  de  hierro  pasa  á  la  es^ 
Coria,  que  se  liquida  bien  con  el  sulfuro  de  natrón  que  resulta. 


Antimonio  sulfúreo  nk^uelifero. 

Nickel-Antimonglanz — Nickelspiesglasertz,  H  ausm.  — Antimon- 
nickel-Kies,  Br. 

Color  medio  entre  gris  de  plomo  y  de  acero  claro,  á  veces  to- 
mado de  gris  de  plomo  negruzco  y  de  hierro  pavonado. 

En  masas  y  diseminado,  y  según  Br,  en  octaedros  perfectos;  por 
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esto  supone  su  forma  primitiva  exaedra  y  aun  dice  que  se  parte 
en  exaedros. 

La  textura  principal  lustrosa  é  imperfectamente  hojosa:  la 
transversal  poco  lustrosa  y  desigual  de  grano  fino. 

Semidurode  5,  5  á  6,  25:  agrio. 

P.  6,  5  según  Stromeyer  y  de  6,  2  á  6,  4  según  Br. 

En  el  tubo  abierto  da  mucho  humo  antimonial,  algún  olor  sulfu- 
roso, y  destiñe  el  papel  de  fernanbuco  que  se  mete  en  él.  En  el 
matracito  da  un  poco  de  sublimado  blanco  que  parece  formarse  á 
costa  del  aire  contenido.  Sobre  carbón  se  funde  y  humea  muchí- 
simo: el  olor  de  arsénico  es  difícil  de  percibirse,  solo  á  veces  se 
siente  algo.  La  bolita  metálica,  por  mas  que  se  calcine,  se  man- 
tiene siempre  fusible  y  agria:  no  huele  á  arsénico  ni  humea  aun 
cuando  se  haya  tratado  con  sosa  que  no  es  absorvida  por  el  carbón, 
sino  que  forma  pasta  negra  que  se  mantiene  en  la  superficie  y  to- 
ma luego  la  forma  globosa:  esta  comunica  al  vidrio  el  color  hepá- 
tico ó  rojizo;  y  con  los  fundentes  no  produce  mas  reacción  que  la 
del  cobalto. 

El  análisis  de  Ullmann  que  fue  el  descubridor  dio: — 

Niquelo  -  -  -  29,10 
Azufre  -  -  -  -  16,40 
Arsénico  -  -  -  9,94 
•Antimonio-  -  -  47,56 
con  algo  de  cobalto  y  un  cuarto  de  grano  de  plata  que  observo 
después  en  100  granos  de  metal. 

Los  criaderos  que  cita  Br.  son  los  mismos  de  Hausmann  en 
la  Prusia  donde  la  acompañan  cobre  amarillo,  cuarzo  y  pirita,  y 
un  fósil  terroso  amarillo  de  ocre,  que  necesita  mas  examen,  junto 
tíotí  hierro  espático  en  vetas  de  montañas  de  transición. 


BüRNONiA.  éu«  'áb  t  PV  'á'b. 

Di-Prismatic  Copper-Glance,  M. — Bournonite  y  Triple  Sulphu- 
ret,  Ph. — ^Endellione,  Bovrnon. — ^Axifrangible  Antimony 
Glance,  Jam. — Schwarzspiesglasertz,  W. — Bleifahlerz  ?  y 
Spiesglanzbleierz,  Hausm.  y  Klaproth. — ^Antimonblei-Glanz, 
y  polymorpher  triple-glance,  Br. — ^Plomb  sulfuré  antimonifere 
y  antimoine  sulfuré  plumbo-cuprifere,  H. 

Gris  de  plomo  negruzco. 

En  masas,  y  diseminado  jr  en  los  cristales  de  la  lam.  6  fig.  23. 
La  fig.  d  es  un  gemelo  en  que  se  cruzan  dos  cristales*  semejan- 
tos  á  la  fíg.  c  prolongados:  estos  son  loe  que  decía  Wémer  agrü- 
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pados  en  estrellas  6  ruedas  por  ser  pequefios  y  muy  pet^ueños, 
rara  vez  medianos  y  lisos  6  poco  rayados  á  lo  largo. 

Los  cristales  lustrosos  cuando  no  están  ennegrecidos  según  PL 
y  de  textura  hojosa  perfecta,  y  resplandeciente,  de  cuádriple  cru- 
cero paralelo  á  las  caras  del  prisma  rectangular  y  á  sus  diagonales; 
de  suerte  que  nos  queda  la  libertad  de  elegir  entre  este  y  el  pris- 
ma rombal,  en  cuyo  caso  serán  las  caras  úf  y  cf'  las  prímitívas;  pe- 
to  el  prefiere  el  rectangular  por  estar  estas  caras  rayadas  mas  co- 
munmente que  las  otras  M  y  T.  Hartmann  dice  que  las  estnas 
paralelas  á  sus  intersecciones  con  a  provienen  de  gemelos. 

Por  dentro  de  lustroso  á  poco  lustroso  de  lustre  metálico. 

La  textura  conc6idea  pequeña  y  perfecta,  que  muy  rara  vez  se 
acerca  á  desigual  de  grano  grueso. 

Fragmentos  poco  agudos. 

Blando  de  3,  75  á  4, 25:  poco  agrio:  quebradizo. 

P.  de  5,  6  á  5,  75. 

Sobre  carbón  se  funde  y  humea  por  algún  rato  y  luego  se  cuaja 
en  una  bolita  negra:  soplando  fuertemente  se  asienta  la  pegadura 
del  humo  de  plomo  al  rededor  sobre  el  carbón.  Queda  una  esco- 
ria en  la  que  indican  los  fundentes  mucho  cobre,  y  que  tratada 
con  sosa  después  de  expelido  el  plomo,  deja  un  glóbulo  de  cobre. 
En  el  tubo  abierto  da  olor  sulfuroso  y  mucho  humo  blanco,  que 
por  la  mayor  parte  se  asienta  en  la  parte  infeHor  del  tubo  y  no  se 
puode  expeler  ni  fundir.  La  porción  que  se  asienta  en  la  parte 
superior  es  volátil,  como  que  es  oxido  de  antimonio,  y  la  de  la 
parte  inferior  es  de  antimonito  de  plomo. 

Según  el  análisis  de  H.  Rose  contiene: — 

Plomo  -  .  -  -  40,84 
Antimonio  -  -  26,28 
Cobre  -  -  •  .-  12,65 
Azufre  -     -     -     -     20,31 

La  acompañan  en  el  criadero  galena,  hierro  espático,  y  espatope- 
sado,  en  vetas  de  montañas  de  vacia  gris  y  pizarra  en  el  Harze: 
en  Transilvania  se  cria  sobre  cobre  gris  cristalizado  y  metal  ne- 
gro, blenda  amarilla,  cuarzo,  &c. :  y  en  Sajonia  con  espato  pesa- 
dlo, flúor  y  cuarzo. 


CoBR£   SULFÚREO   PBISMATOIDAL. 

Prismatoidal  Copper-Glance,  M. 

Está  compuesto  de  azufre,  plomq^  antimonio,  cobre  y  algo  de 
plaüi,  y  se  asemeja  mucho  á  la  anterior.  Se  halla  en  los  criaderos 
de  hierro  espático  junto  á  Wolfsberg  en  Carintia, 
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Plata  eais. 

Weisgiltigerz,  (&  plata  blanca),  W. 

I.  Obscura.  Pb.  S%  Sb  S*  de  antes. 
Dunkles  Weissgiltigerz. 

Gris  de  plomo  obscuro  que  tira  mas  6  menos  al  de  acero. 
En  masas  y  diseminada. 
Por  dentro  poco  lustrosa  de  lustre  metálico. 
Textura  desi^al  úe  grano' pequeño  y  fino:  en  México  hay  mu- 
cha que  es  igual. 

Raspadura  mas  lustrosa  que  en  la  siguiente. 
Menos  blanda  que  la  siguiente  6  mas  de  4. 
Entre  agria  y  dócil  y  en  los  demás  caracteres  conviene  con  la 
clara,  menos  en  el  peso  que  es  dé  4,  64  según  Br. 

En  el  tubo  abierto  sé  porta  como  la  sigiente:  da  después  de  la 
quema  una  escoria  que  toma  el  color  de  hierro  con  bórax,  y  deja 
un  glóbulo  de  plomo  que  después  de  copelado  da  un  restigio  in- 
significante de  plata.  * 
Consta  según  Klaproth  de 

Azufre  -     -     -     -     2.2,00 
Plomo  .    -     -    -     41,00 
Antimonio      -     -     21,50 
Plata     -     .     .     .       9,25 
Hierro  -    •    .    -       1,75 
Sus  criaderos  y  compañeros  los  mismos  que  los  de  la  clara. 
Breithaupt  la  reúne  con  el  cobre  gris,  aunque  no  tiene  nada  de  co- 
bre. 

n.  Clara.  Pb  S«,  Ag  S»,  Sb  S»,  Ni  As  de  antes. 

Lichtes  Weissgiltigerz. 

De  color  gris  de  plomo  claro. 

En  pequeñas  masas  y  diseminada  de  todos  tamaños. 

Por  dentro  entre  centellante  y  poco  lustrosa  de  lustre  metálico. 

Textura  igual  que  se  acerca  á  desigual  de  grano  fino:  en  la 
igual  se  notan  á  veces  pequeñas  fibras  sutiles  entretejidas. 

Fragmentos  romos. 

Opaca:  raspadura  mas  lustrosa. 

Blanda  de  3,  75  á  4:  dócil:  quebradiza. 

P.  de  5,  5  á  5,  8  según  Br. 

Chisporrotea  mucho,  se  funde  fácilmente,  y  da  humo  plomoso. 
En  el  tubo  abierto  se  porta  como  el  metal  negro.  Tratada,  después 
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de  quemada,  con  los  fundentes  da  el  color  de  niquelo,  y  á  veces 
también  de  cobalto.  Con  bórax  queda  un  glóbulo  metálico  que 
junto  con  plomo  y  tratado  eñ  la  copelita  de  cenizas  se  disminuye 
muy  poco,  y  deja  la  plata  pura. 


Su  análisis  dio  á  Klaproth: — 

Azufre  -    -     - 

.     12,25 

Plomo  -     -     - 

-     48,06 

Antimonio 

-       7,88 

Plata     -     -    - 

-     20,40 

Hierro  -    -    - 

.       2,25 

Se  halla  en  gneis:  su  compañera  inseparable  es  la  galena  en 
que  está  embutida  como  último  precipitado  que  acabó  de  llenar  la 
veti,  y  ademas  rosicler  obscuro,  plata  agria,  blenda  negra,  cobre 
amarillo,  pirita  sulfúrea,  brunoespato  y  cuarzo. 

Antes  se  tenian  esta  y  la  anterior  por  mezclas  de  metal  plumoso, 
galena  ó  plumbago  y  plata  agria;  mezclas  que  parecían  bastante  con- 
stantes: sin  embargo  hace  pocos  años  que  se  pretende  haber  encon- 
trado en  la  mina  de  Habacht  en  Freyberg  el  verdadero  tipo  de  la 
plata  gris,  que  Weissenbach  describe  como  sigue  (Diario  de  minas 
de  1831.) 


Plata  gris. 

Silbcrreicher  Fahlglanz,  Br. 

Entre  gris  de  plomo  y  de  acero  claro. 

Cristali/ada  en  el  dodecaedro  rombal  y  tetraedro  piramidal  let 
¿  y  ¿/  de  la  fig.  25  lam.  6,  y  el  tetraedro  trapezoidal  let  g  fig.  9 
lam.  4. 

Raspadura  negra  agrisada. 

El  mas  blando,  dócil  y  pesado  de  los  cobres  grises  (de  4, 8  á  5, 
1)  y  el  mas  rico  en  plata.  Es  de  notar  que  ahorarcl  género  del 
cobre  gris  comprende  la  plata  gris,  el  metal  gris,  el  metal  negro, 
el  cobre  gris  de  Wérjier,  la  tenancia  y  la  blenda  cobriza  Blendi- 
ger  Fahlglanz^  Br.,  que  es  un  cobre  gris  arsenical.  ¿  No  serán 
mas  bien  un  grupo? 

El  análisis  de  la  plata  gris  dio  á  H.  Rose: — 

Azufre  -  -  -  -  21,17 
Antimonio  -  -  24,63 
Plata  -  -  -  -  31,29 
Cobre  ...  -  14,81 
.  Hierro  .  -  -  -  5,98 
Zinc  -  -  -  -  0,99 
Este  análisis  echa  por  tierra  el  único  apoyo  que  temamos  para 
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distinguir  el  cobre  gris  de  la  plata  gris,  pensando  que  esta  nunca 
tenia  cobre  ni  aquel  plomo.  Quien  sabe  después  de  todo  si  el  cris- 
tal analizado  era  el  tipo  verdadero  de  la  plata  gris?  No  será 
mas  bien  acaso  metal  gris? 


Cobre  gris. 

Tetrahedral  CoJ>per-61ance,  M. — Fahlerz^  W. — ^Gemeiner  Fahl- 
glanzy  Br. — Cuivre  gris,  H. 

Gris  de  acero  distintivo,  sin  embargo  á  veces  muy  obscuro: 
rara  vez  con  colores  snperfíciales  de  hierro  pavonado. 

En  masas,  y  diseminado,  en  pegaduras,  espejado  y  en  cristales 
los  mas  complicados  en  que  dominan  las  caras  del  tetraedro,  como 
en  la  ñg.  24  lara.  6.  Loé  gemelos  de  la  fíg.  25  lam.  6  se  com- 
ponen del  tetraedro  o,  del  tetraedro  piramidal  /,y  del  dodecaedro  d; 
y  están  adhmdos  paralelamente  á  una  cara  del  octaedro. 

Los  cristales  pequeños,  rara  vez  medianos,  solitarios  6  agrupa- 
dos. 

Las  caras  del  octaedro  Ib/*  rayadas  paralelamente  á  las  aris- 
tas: las  ¿/  á  veces  ásperas  y  las  o  muy  ásperas;  y  así  varía  el  lustre 
exterior  de  resplandeciente  á  poco  lustroso. 

Por  dentro  poco  lustroso  de  lustre  metálico. 

Textura  desigual  de  grano  grueso  y  pequeño  que  se  inclina  á 
concoidea  imperfecta.  Br.  y  AI.  dicen  que  vse  parte  en  octaedros 
muy  imperfectamente:  según  el  diario  de  minas  de  Freyberg  de 
1831   crucero  muy  confuso. 

Fragmentos  algo  romos. 

Raspadura  según  el  misn\o  negra  agrisada,  6  parda  rojiza.* 

Semiduro  4,  75:  agrio:  qucbradií^o. 

P.  de  4,  5  á  4,  9  del  diario  citado. 

Tres  cobres  grises  de  diversos  parages  dieron  a  H.  Rose: 


a 

b 

c 

Azufre  -    - 

26,33 

25,77 

25,03 

Antimonio  - 

16,52 

23,94 

25,27 

Arsénico     - 

7,21 

2,SS 

2,26 

Plata      -     . 

2,37 

0,62 

.0,83 

Cobre     -    - 

38,63 

37,98 

38,42 

Hierro  -    - 

4,89 

0,86 

1,52 

Zinc       -    - 

2,76 

7,29 

6,85 

Pocas  veces  en  mantos,  mas  bien  en  vetas  en  montañas  primi- 

•  Muchos  años  ha  que  yo  había  notado  esta  raspadura  de  algunos  cobres 
grises,  y  mis  discípulos  antiguos  son  buenos  testigos. 
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tivdA,  y  de  transición  con  pirita,  galena,  blenda  y  burnonia  en 
Kápnic,  y  espato  pesado,  flúor  y  cuarzo  en  Gersdorf  en  Sajonia. 

Se  beneficia  el  cobre  y  la  plata  que  suele  tener,  junto  con  otros 
metales  de  cobre  y  plata. 


u     Sb. 

Schwarzgiltigerz,  Hausm. — ^Schwarzerz*  (abreviado,) Br. — Cuí- 
vre  gris  antimonifére,  H.  y  Beudant. — Mine  de  cuivre  noir 
de  otros. 

Negro  de  hierro. 

En  masas,  diseminado,  y  cristalizado  en  el  tetraedro  piramidal 
a  lam.  6  fíg.  25,  y  en  el  dodecaedro  b  con  las  esquinas  triaristadas 
del  cubo  truncadas.! 

Los  cristales  á  veces  medianos,  por  lo  común  pequeños  y  muy 
pequeños,  casi  siempre  adherentes  solitarios. 

Por  fuera  resplandecientes  y  lustrosos  cuando  tienen  caras  li- 
sas, 6  con  menos  lustre  cuando  son  algo  ásperas:  solo  la  variedad 
de  Rosenhofer  Zug  en  el  Hai*ze  está  cubierta  de  cobre  amarillo, 
en  películas  delgadas. 

Por  dentro  de  lustroso  á  resplandeciente  de  lustre  también  me- 
tálico. 

Textura  concoidea  mas  6  menos  perfecta. 

Fragmentos  algo  agudos. 

Raspadura  parda  rojiza  subida  6  muy  obscura  según  el  diario 
de  minas  de  Frcyberg  del  año  pasado. 

Mas  duro,  agrio  y  pesado  que  los  otros. 

P.  de  4,  9  á  5,  1  según  el  diario  citado. 

Del  cobre  gris  se  distingue  por  su  color  mas  obscuro,  textura 
concoidea,  mayor  lustre,  y  mas  peso. 

Se  funde  por  sí  solo  en  el  tiibo  abierto,  y  da  humo  antimonial, 
que  no  contiene  casi  ningún  ácido  antimoniosa,  con  olor  sulfuro- 
so que  se  percibe  bien  después  de  soplar  algún  rato.  Se  destiñe  el 
papel  de  fernanbuco  metido  por  la  boca  superior  del  tubo:  lo  que- 
mado se  cuaja  en  una  masa  negra.  Sobre  carbón  deja  una  pegadu- 
ra de  antimonio  sin  vestigio  alguno  de  plomo,  y  el  grano  se  vuel- 
ve mas  pequeño  de  color  gris  y  semidúctil:  se  mantiene  algún, 
tiempo  de  color  gris  en  el  b6rax,  dando  después  la  reacción  de 
cobre,  y  un  globuTito  del  mismo  cuando  se  funde  con  sosa. 

*  Por  un  abuso  se  ha  llamado  también  Schwarzerz  á  la  marganesa  sulfúrea. 

f  En  Ramos  hay  tetraedros  casi  medianos  con  las  esquinas  truncadas  y  las 
nuevas  aristas  Ueí  truncamiento  otra  vea  poco  truncadas;  y  en  Zacatecas  y 
Guarisamey  los  hay  pequeños  con  las  esquinas  apuntadas  con  tres  caras  sobre 
liS  laterales,  y  las  aristas  fuertemente  biseladas,  y  revestidos  de  plaU  nativa. 
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Klaproth  hall6  en  el  de  Kapnik  (1)  y  en  el  de  la  mina  Zilla  eji 
Klausthal  (2):— 

N.  1.  N.  2. 
Cobre  -  -  37,75  37,5 
Antimonio  22,00  29,0 
Azufre-  -  28,00  21,5 
Hierro-     -       3,25  6,5 

Plata    -    -      0,25  3,0 

Zinc     -    -       5,00 
El  de  la  mina  del  Purgatorio  en  el  Pwá,  y  el  de  la  de  San  Ven- 
ceslao en  Wolfach  tienen  mas  plata,  y  los  separó  Hausmann  con 
el  nombre  de  metal  gris  (Graugiltigerz).  Veáse  después  del  Co- 
bre gris  plomoso. 

Pertenece  como  el  cobre  gris  a  los  dos  primeros  periodos  de 
montañas,  y  solo  parece  hallarse  en  vetas  exclusivamente.  En  el 
Harze  junto  á  Klausthal  se  cria  sobre  hierro  espático  con  bruno- 
espato,  y  con  blenda  amarilla,  alabandina  roja  y  cuarzo  en  Kap- 
nik en  Transilvania. 


Tenancia. 

Tennantite,  Ph. — Kupferblende,  Br.— Cuivre  gris  arsenifére  6 
Tennantit,  Beudant. 

Gris  de  acero  obscuro  (Diario  de  mineros  de  Freyberg  de 
1831). 

En  masas,  diseminada,  y  cristalizada  (ñg.26  lara.  6.)  en  peque- 
ños dodecaedros  rombales  con  las  caras  del  exaedro  y  octaedro  agru- 
pados. La  fig.  ¿  es  la  a  con  las  aristas  truncadas:  en  e  han  crecido 
las  caras  del  cubo,  y  e  eslsL  d  con  todas  las  aristas  truncadas.  El 
cristal  grande  es  el  dodecaedro  e  con  las  caras  P  del  cubo  y  a  del 
octaedro.  También  se  halla  en  los  gemelos  del  diamante  lam.  3 
fig.  7  let  d. 

L«os  cristales  lustrosos  y  las  caras  del  dodecaedro  rayadas  para- 
lelamente á  su  mayor  diagonal. 

Textura  concoidea,  desigual  é  imperfectamente  hojosa  según 
Phillips  de  cuádriple  crucero  de  hojas  en  la  dirección  del  octae- 
dro. 

Raspadura  parda  rojiza  obscura:  negra  pura  según  el  diario  ci- 
tado. 

Semidura  4,  5:  agria. 

P.  4, 37  según  Ph. :  4,  49  del  diario. 

Al  soplete  chisporrotea  un  poco^  arde  con  llama  azul  y  mucho 


humo  arsenical,  y  se  funde  al  fin  en  escoria  negra  que  obedece  á 
la  aguja  magnética. 

Su  análisis  por  R.  Phillips  produjo : — 

Cobre      -     -     45,32 

Arsénico       -     11,84 

Hierro     -     -       9,26 

Azufre     -     -     28,74 

Se  halla  en  varias  minas  de  Cornuallís,  en  vetas  que  arman  en 

granito  y  pizarra,  junto  con  otros  minerales  de  cobre,  y  en  Sajo- 

nia  se  criaba  antes  con  cobre  amarillo,  blenda  negra,  &c.  en  vetas 

en  gneis. 

íír.  quiere  que  sea  blenda  por  la  imperfección  de  su  lustre  me- 
tálico, su  raspadura  que  no  es  metálica  y  su  menor  peso  especlñco. 
También  junta  con  el  de  esta  los  análisis  del  cobre  gris  de  Klap- 
roth,  y  del  cotejo  resulta  ser  ambos  arsenicales. 

Ya  estaba  esto  escrito  cuando  veo  que  los  separa  en  el  diario  de 
minas  de  Freyberg  del  año  pasado  haciendo  un  género  aparte  con 
el  nombre  blendiger  Fahlglanz  ó  sea  cobre  gris  blendoso,  que 
está  descrito  como  sigue. 


Cobre  gris  blendoso. 

Gris  de  plomo  negruzco. 

En  masas:  rarísima  vez  en  cristales^  sin  decir  cuales,  y  con  po- 
quísimo indicio  de  crucero. 

Textura  igual  y  centellante. 

Raspadura  roja  pardusca  la  mas  clara  de  todos  los  cobres  grises, 
6  de  un  rojo  de  cereza  puerco. 

Menos  pesado  que  el  cobre  gris,  la  tenancia  y  todos  los  demás; 
de  4,  27  á  4,  36. 

Se  cria  siempre  mezclado  intimamente  con  cobre  amarillo,  ga- 
lena, blenda  negra  y  cuarzo  en  las  mas  de  las  vetas  de  galena  de 
formación  pobre  en  plata  en  Freyberg. 
Klaproth  saco  del  de  la  mina  de  Joñas. 

Azufre-    -    -     10,0 

Antimonio      -       1,5 

Arsénico   -    -     15,6 

Plata     ...       0,9 

Cobre   -     -     -     42,5 

Hierro  -    -    -    27,5 
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t 
COBBE    GRIS   PLOMOSO. 

Bleifahlerz,  Hausm. — Spiesglanz-Bleierz,  Elaproth. — Cuivre 
gris  antimonifére  et  plombiíere,  Beüdant. 

Gris  de  acero  obscuro. 

En  masas^  diseminado  y  en  cristales  que  se  derivan  del  tetrae- 
dro. 

Poco  lustroso  de  lustre  metálico. 
Textura  desigual  de  grano  grueso. 
Blando  y  dócil. 

AI  soplete  chisporrotea  mucho,  se  cubre  el  carbón  de  óxidos  de 
plomo  y  de  antimonio,  y  queda  un  glóbulo  de  crudio  de  cobre 
plomoso. 

Tiene  según  Klaproth: — 

Azufre  -  -  13,50 
Plomo  -  -  34,50 
Cobre  -  -  16,25 
Antimonio  -  16,00 
Hierro  -  -  13,75 
Plata  -  -  -  2,25 
En  yetas  en  pizarra  con  galena,  cobre  amarillo,  y  espato  calizo 
en  Andreasberg  en  el  Harze  en  la  mina  de  Andreas  Kreüz. 

Br.  lo  reduce,  con  interrogante  ó  con  duda,  al  metal  de  anti-^ 
monio  negro  de  Wérner  ó  á  la  Bornonia,  y  en  efecto  convienen 
en  su  modo  de  portarse  al  soplete.  ¿Si  tendremos  otra  vez  un  mis- 
mo fósil  con  dos  formas? 


Metal  ohis. 

Graugiltigerz,  Hausm.  y  Klaproth. 

Gris  de  acero  obscuro  según  Hausmann. 
En  masas  y  cristalizado  en  tetraedros  piramidales  con  las  caras 
del  tetraedro  y  del  exaedro. 

Fuertemente  centellante  de  lustre  metálico. 
Textura  desigual  de  grano'  fino,  que  pasa  á  igual. 
Raspadura  negra  y  mate:  así  era  el  del  Perú  según  Klaproth, 
y  blando  y  algo  dócil.  P.  5. 

Su  análisis  di6  el  siguiente  resultado  á  H.  Rose: — 

Azufre     -    -    23,52 

Cobre      -    -    25,23 

Antimonio    -    26,63 

Plata  .    -    -     17,71 

Hierro     -    -      3,72 

Zinc   .    .    -      3^10 
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Su  contenido  de  plata  y  cobre  es  c]  medio  término  de  los  que 
contienen  el  cobre  gris,  y  la  plata  gris  del  dia. 

En  yetas  en  caliza  alpina  en  el  Perú  según  el  Barón  de  Hum- 
bolt  en  la  mina  del  Purgatorio,  en  el  cerro  de  Hualgayoc,  y  en  la 
mina  de  San  Wenceslao  en  Wolfach  en  Fürstenberg  con  espato 
pesado. 

Observación. — ^En  el  laberinto  de  los  cobres  grises  falta  toda- 
vía quien  nos  dirija.  Bercelio  pensaba  en  otro  tiempo,  que  el  tipo 
era  el  cobre  amarillo,  el  cual  junto  con  el  antimoniuro  de  plomo 
producia  el  cobre  (rris  plomoso  Bleifahkrz  6  Burnonia,  con  el  ar- 
^niuro  de  cobre  el  cobre  gris  propiamente  tal  6  arsenical,  con  el 
sulfuro  de  antimonio  el  metal  gris,  y  con  el  sulfuro  de  plata  el 
metal  negro.  A  esto  solo  opondi^  que  no  es  el  metal  negro,  cuyo 
color  atrrouye  al  sulfuro  de  plata,  el  que  tiene  mas  plata,  sino  jus- 
tamente el  metal  gris,  que  es  mas  claro.  Lo  que  yo  saco  del  dia- 
rio de  minas  de  1831  es  que  hay  cobre  gris  arsenical  como  el 
blendoso,  y  antimonial  como  el  metal  negro;  y  que  el  cobre  gris 
de  Wérner  que  creiamos  ser  arsenical  tiene  mas  antimonio  que 
arsénico.  Con  que  el  cobre  gris  se  asemeja  en  esto  á  la  plata  agria, 
y  al  rosicler. 


Rosicler  obscuro.  Ag*  Sb.* 

Rhombohedral  Ruby-Blende,  M.  y  Jam. — Red  Silver,  Ruby  Sil* 
ver,  Ph. — Dunkles  Rothgiltigerz,  W. — Argent  antimonié  sul- 
furé, H. ,  y  en  México  Nochistle  y  J^etlanque  rojo. 

Entre  rojo  de  cochinilla  y  gris  de  plomo  obscuro  que  pasa  al 
gris  de  plomo  negruzco. 

En  masas,  diseminado,  en  pegaduras,  dendrítico,  y  cristalizado 
en  la  fig.  27  lam.  7. 

La  figura  a  representa  el  romboedro  obtuso  primitivo  de  108** 
18',*  y  71°  42',  y  la  grande  un  cristal  que  posee  Brooke,que  mi- 
dió Phillips  con  el  goniómetro  de  reflexión.  Las  caras  b  b  prolon- 
gadas tiran  á  producir  otro  romboedro  mas  obtuso  que  el  primiti- 
vo y  las  ^  ^  otro  mas  agudo;  las  caras  d  d  dodecaedros  bipirami- 
dales  obtusos  y  las  A  A  y  las  /  /  agudos;  y  las  caras  nnj  f  J 
prismas  exágonos:  n  n  es  el  prisma  secundario:  A  con  A  137^  39'. 
Los  gemelos  de  la  figura  b  están  adheridos  dos  tres  6  mas,  para- 
lelamente á  una  arista  de  z:  otros  lo  están  paralelamente  á  la  mi&> 
ma  cara  r,  y  otros  á  una  cara  del  primer  prisma. 

Los  cristales  por  lo  común  medianos,  pequeños,  y  muy  peque* 

*  Diario  de  minas  de  Freyberg*  del  año  pasado. 
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Sos:  muchas  veces  lai'gos  y  punteágudos^  ó  anchos  y  panzudoii, 
adherentes  y  atravesados  en  grupos:  rara  vez  solitarios  &  agrupa- 
dos en  ramilletes. 

Su  buperficie  lisa  y  resplandeciente  6  lustrosa!  las  caras  n  n  ra- 
yadas al  través  6  ásperas. 

Por  dentro  lustroso  6  poco  lustroso,  casi  siempre  de  lustre  en- 
tre diamante  y  semimetálico,  y  las  variedades  obscuras  solo  del 
último. 

Textura  concoidea  pequeña  imperfecta  que  pasa  á  desigual  de 
grano  grueso  6  pequeño  y  aun  á  igus^,  y  á  veces  á  hojosa  encu- 
bierta. 

Fragmentos  algo  romos. 

Partes  separadas  granudas  medianas.* 

Opaco,  á  lo  ihas  poco  trasluciente  en  los  bordes:  los  cristales 
traslucientes» 

Raspadura  roja  de  cochinilla  mas  6  menos  obscura  y  lustrosa. 

Blando  4,  S5  según  Br.:  el  rosicler  claro  es  mas  blando;  y 
se  equivoca  Mobs  diciendo  que  son  iguales  en  dureza. 

Entre  agrio  y  dócil:  quebradizo. 

P.  de  5,  S  á  5,  9  según  Mohs  mismo.  A  diferencia  del  rejal- 
gar  que  se  electriza  por  frotamiento  negativamente  aun  sin  aislar- 
lo, este  necesita  ser  aislado. 

Chisporrotea  algo  por  sí  solo  sobre  el  carbón,  se  funde,  arde  y 
humea  como  antimonio,  mas  no  huele  como  arsénico:  el  humo 
cesa  prontol 

En  el  tubo  abierto  humea  mucho  con  olor  sulfuroso,  especial- 
mente al  principio.  El  humo  se  asienta  en  el  vidrio  por  la  mayor 
parte,  y  se  cristaliza  á  veces:  es  oxido  de  antimonio  que  se  pue- 
de separar  del  vidrio  enteramente.  El  gl&bulo  que  queda,  después 
de  soplar  algún  tiempo,  e|i  de  plata  pura. 

Consta  según  el  análisis  reciente  de  BonsdoríT  de 
Sulfuro  de  antimonio  -    -    -     32,0 
Sulfuro  de  plata     -    -    -    -     68,0 

6  bien: — 

Azufre-  -  -  18,0 
Antimonio  -  23,0 
Plata     -    -     -     59,0 

Véase  la  especie  siguiente. 

En  montañas  primitivas  y  de  transición  en  vetas,  en  pegaduras 
y  á  veces  penetrando  á  mucha  distancia  en  la  roca  de  los  respai- 
dos,  como  en  Zacatecas.  Sus  acompañantes  son  galena,  plata  gris 
y  agria,  pirita  hepática  y  espato  calizo,  en  gneis  en  vetas  en  Sa- 
jonia:  galena,  arsénico  nativo,  plata  antimonial,  espato  calizo,  es- 
tilbita  y  piedra  de  cruz  en  pizarra  en  vetas  en  el  Harze:  plata 
sulfúrea  dúctil  y  agria,  blenda,  galena,  cobre  amarillo,  pirita  y 


176 

brunoespato  en  sienita  y  roca  verde  porfidosa  en  la  baja  Ungría,  y 
on  Guanajuato. 


ÍH 

2 


f  Rosicler  claro.  Ag*  t  As. 

Lichtes,  W. 

Del  rojo  de  cochinilla  pasa  por  un  lado  al  de  carmín  y  por  otro 
á  un  medio  entre  rojo  de  cochinilla  y  gris  de  plomo:  rara  vez  con 
los  colores  del  pecho  de  paloma. 

p]n  masas,  diseminado,  en  pegaduras,  en  pequfeíios  racimos  y 
cristalizado  mas  comunmente  en  pirámides  que  en  prismas,  á  saber: 

En  dobles  pirámides  exágonas  agudas  con  aristas  mas  6  menos 
obtusas  alternando  como  en  el  egpato  calizo  metastático,  y  for- 
mando también  como  en  este  las  aristas  de  la  base  común  un  zig- 
N  zaque,  y  apuntadas  ademas  obtusamente  con  tres  caras  puestas  so- 
bre las  aristas  mas  obtusas,  y  en  prismas  como  agujas  agrupados 
en  ramilletes. 

Los  cristales  pequeños  y  muy  pequeños,  rara  vez  medíanos, 
adherentes  y  agrupados,  y  lisos  y  lustrosos  6  resplandecientes:  las 
pirámides  rayadas  paralelamente  á  las  aristas  en  zigzaque  de  la 
base  común. 

Por  dentro  pasa  de  lustroso  á  poco  lustroso  de  lustre  de  dia- 
mante, que  se  acerca  mas  6  menos  á  semimetálico  en  las  varieda- 
des mas  obscuras. 

Textura  concoidea  pequeña  6  imperfecta,  o  desigual  de  grano 
pequeño  que  tira  mas  á  hojosa  encubierta  que  en  el  obscurQ. 

Fragmentos  poco  romos. 

En  masas  trasluciente  en  los  bordes  6  del  todo:  los  cristales  se- 
m  itransparentes. 

Raspadura  roja  de  aurora  y  lustrosa  en  las  variedades  mas  cla- 
ras, y  en  las  otras  pasa  al  de  cochinilla  claro. 

filando  de  3  á  4:  dócil  y  su  P.  5,  4  á  5,  6  según  Mohs  mismo: 
también  conñesa  que  la  diferencia  de  color ^  lustre  y  raspadura 
del  rosicler  claro  y  obscuro  tiene,  mas  estrecha  relación  con  la 
esencia  de  estos  fósiles  que  la  que  parece  á  primera  vista.  Lue- 
go no  hizo  tan  mal  Wérner  en  separarlos  como  especies  y  ahora 
15r.  como  géneros;  el  tiempo  es  el  mejor  amigo  de  la  verdad. 

Al  soplete  sobre  carbón  según  Proust  el  olor  del  arsénico,  mez- 
clado con  el  del  azufre,  no  es  bastante  decidido  al  principio;  pe- 
ro de  allí  á  poco  se  manifiesta  de  ún  modo  que  es  difícil  confun- 
dirlo con  otro.  Luego  el  botón  negro  se  trata  como  el  anterior. 

En  otro  tiempo  todo  rosicler  era  arsenical:  después  todos  eran 
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antimoniales  á  pesar  de  haber  reclamado  tanto  Sage,  y  de  los  aná- 
lisis posteriores  de  Vauquelin  y  Proust.  El  áltimo  obtuvo  de  un 
rosicler  claro^ 

Sulfuro  de  plata   -    -    -    -     74,35 
Sulfuro  de  arsénico    -    -    -     25,00 
y  ningún  oxígeno  3  y  de  otro  obscuro,  lo  mismo  que  Bohsdorff 
ahora,  .     • 

Sulfuro  de  plata  -  -  -  68 
Sulfuro  de  antimonio  -  -  32 
y  nada  de  oxígeno,  como  se  vé  en  el  cuaderno  de  anales  de  cien- 
cias naturales  del  mes  de  febrero  de  1804,  que  se  imprimía  en 
Madrid:  Vauquelin  encontró  también  rosicler  arsénico-antimo- 
niali  La  equivocación  de  los  químicos  procedería  de  que  hay 
cristales  de  rosicler  claro  cubiertos  del  obscuro  en  la  superficie. 
Lo  cierto  es  que  las  muestras  del  claro  que  he  probado  con  ácido 
nítrico  ñojo,  por  el  método  de  Proust,  se  me  han  ennegrecido,  si- 
no en  pocas  horas,  en  cuatro  6  cinco  dias. 

Parece  propio  de  las  montañas  primitivas  en  vetas.  Sus  compa- 
fieros  son  arsénico  nativo,  cobalto  blanco,  niquelo  arsenical,  rejal- 
gar,  plata  sulfúrea  dúctil  y  nativa,  espato  calizo,  flúor  y  pesado: 
en  las  vetas  se  halla  en  ojos:  son  muy  hermosos  los  cristales  de 
Guarisamey  descubiertos  por  Bustamante. 


Rosicler  semiprismatico. 


Hcmiprismatic  Ruby-blende,  M. — ^Miargyrit,  H.  Rose.* 

Color  negro  de  hierro. 

Cristales  semejantes  á  los  de  la  caparrosa  verde,  lam.  7  fig.  28. 
Las  caras  y*  y  b  fuertemente  rayadas,  la  /  áspera. 
Lustre  metálico  que  tira  al  de  diamante. 
Textura  desigual. 
Opaco. 

Raspadura  de  un  rojo  de  cereza  puerco. 
Muy  dócil.  P.  5,  33  según  el  diario  de  minas  citado. 
Tiene  según  H.  Rose, — 

Azufre        -     -    -    21,95 

Antimonio-    -    -     39,14 

Plata     ...    -     36,40 

Cobre    -    -    -    -      1^06 

Hierro  -    -    -    -      o,62 

• 

•  Me  parece  que  los  que  prodigan  nombres  nuevos  á  los  fósiles  deberían 
insinuar  lo  que  quieren  que  signifiquen  en  obsequio  á  lo  menos  de  los  que 

¿i 
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El  criadero  es  Braünsdorf  en  Sajonia.  Eki  México  le  he  visto 
mas  no  cristalizado,  por  seiías  que  está  .siempre  tomado  de  hicmf 
pavonado. 


MOLIBDENA   SUI.FUREA.    Mo. 

Rhombohedral  Molybdena-Glance,  M.  y  J. — ^Sulphuret  of  Molib- 
dcna,  Ph. — ^Wasserblei,  W. — Schwefelmolibdán,  B. — Molib- 
danglanz,  Bb.  y  Leonh. — Molybdéne  sulfuré,  H. 

Su  color  gris  de  plomo  vivo. 

En  masas,  diseminada,  en  pequeñas  bolas  embutidas,  y  en  tablas 
exágonas  con  las  caras  laterales  biseladas  poco  obtusamente.  El 
bíselamicnto  indica  una  doble  pirámide  exágona  macroaxe  6  de 
eje  largo,  6  el  diromboedro  de  M.  Los  cristales  medianos  y  peque- 
ños, rara  vez  adherentes,  sino  embutidos. . 

Las  caras  terminales  lisas  y  resplandecientes:  las  laterales  y  de 
biselamiento  rayadas  horizontalmente. 

Por  dentro  lustrosa  que  confina  con  resplandeciente  de  lustre 
metálico. 

Textura  hojosa  las  mas  veces  curva  de  un  crucero  claro  en  h 
dirección  de  las  caras  terminales  6  mayores  de  las  tablas;  y  en  la 
que  tiene  partes  separadas  en  barras  estriada  en  florones. 

Fragmentos  en  rodajas,  y  los  grandes  romos. 

La  que  está  en  masas  tiene  partes  separadas  granudas  grandes, 
medianas  y  pequeñas,  que  á  veces  se  prolongan  y  pasan  á  barras 
cuneiformes. 

Tizna  poco  y  se  escribe  con  ella. 

IVIuy  blanda  de  1  á  1,  25  según  Br. :  dócil. 

Flexible  en  hojillas  delgadas  que  se  separan  fácilmente  unas  de 
otras. 

Fina  y  untuosa  al  tacto. 

P.  de  4,  4  á  4,  7  según  Br. 

Por  si  sola  sobre  carbón  da  olor  sulfuroso,  humea  y  fortna  una 
pegadura,  sobre  todo  al  principio:  es  muy  ¿Tifícil  de  quemar  y  no 
se  muda  aunque  se  sople  mucho  tiempo.  Con  nitro  en  la  cuchari- 
lla detona  con  alguna  luz  y  se  disuelve  en  la  sal  fundida  dejando 
algunos  copos  amarillos,  que  quedan  después  de  lavada  la  sal,  y 
se  portan  al  soplete  como  el  molibdato  de  hierro. 

Én  el  tubo  abierto  no  se  sublima  nada  y  se  enturbia  el  vidrio 
al  rededor  de  la  prueba. 

•abemos  poco  griego:  Miargyrit  por  ejemplo  no  h»  de  ser  plata  de  rston,  ni 
plata  impura,  ni  plaU  deseada,  porque  todo  esto  nada  significa. 
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Su  análisis  di6  á  Bucholz: — 

Molíbdena    -     -     60 

Azufre     -     -    -     40 

En  montañas  primitivas  de  granito  y  gneis  y  en  Noruega  y 

Suecia  en  la  sienita  del  jergón^  mostrando  siempre  grande  añni- 

dad  con  cuarzo,  volfran,  estaño,  &c.  y  en  Yzucar  del  estado  de 

Puebla  con  gadolinia?* 


Rejaloar.   As. 

r 

/ 

Hemi-Prismatic  Sulphur,  M . — Lo  mismo  6  Red  Orpiment  &  Ru- 
by  Sulphur,  Jam. — ^Rothes  Rauschgelb,  W. — Rothes  Schwe- 
felarsenik,  B.  Realgar. — Arsenic  sulfuré  rouge,  H. — Sandá- 
raca. 

Rojo  de  aurora  perfecto:  espuesto  al  aire  húmedo  por  mucho 
tiempo  se  pone  anaranjado,  lo  que  no  hace  el  plomo  rojo. 

En  masas,  diseminado,  en  pegaduras,  y  en  los  cristales  de  la 
fig.  29,  lam.  7. 

Los  cristales  medianos  y  pequeños  siempre  adherentes  solita- 
rios ú  agrupados.  Las  caras  laterales  rayadas  á  lo  largo:  las  demás 
lisas  y  lustrosas  6  resplandecientes,  6  también  ásperas. 

Por  dentro  de  lustroso  á  poco  lustroso  de  lustre  de  cera. 

Textura  desigual  de  grano  grueso  y  pequeño  6  concoidea  pe- 
queña: .á  lo  largo  de  los  prismas  se  descubren  vestieios  de  textu- 
ra hojosa,  y  según  Phillips  doble  crucero  paralelo  á  las  caras  del 
prisma  rombal  de  74®  15'  y  105°  45'. 

Fragmentos  romos:  trasluciente  á  opaco. 

Raspadura  de  color  de  limón,  casi  naranjada. 

Muy  blando  de  1,  5  á  2  según  Br. 

Poco  dócil:  auebradizo:  P.  de  3,  5  á  3,  8  según  Br. 

Se  disipa  al  niego  enteramente  con  olor  de  ajo  y  de  azufre. 

Adquiere  según  Haüy  como  el  azufre  por  el  frotamiento  la  elec- 
tricidad negativa  sin  necesidad  de  aislarlo. 

*  Es  muy  singular  que  la  rnolibdena  comunique  por  frotamiento  al  lacre  la 
electricidati  positiva,  y  que  frotándola  aislada  adquiera  la  negativa;  pero  es 
todavía  mas  singular  que  el  talco  teng^  ambas  propiedades,  sobre  lo  cual  ha- 
cia el  célebre  Haüy  una  reflexión  tan  ingeniosa  como  cierta;  y  es  que  la  pri- 
mera vista  es  la  qi¿  engaña  cumunuienie  en  dos  fósiles  que  se  parecen,  y  so- 
lo las  caracteres  científicos  pueden  deshacer  la  equivocación  ;  mas  en  el  talco 
y  la  molibüena  es  lo  contrario:  nadie  puede  confundirlos  á  primera  vista,  y  los 
confundiría  el  que  solo  consultase  sus  caracteres  físicos;  pero  siempre  es  cier- 
to, como  dijo  lljcon,  que  los  principios  de  la  teórica  son  las  reglas  de  la  prác- 
tica. 
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Su  análisis  diú  á  Laugier: — 

Azufre      -     -     30,43 
Arsénico  -     -     69,57 

En  vetas  en  montañas  primitivas  y  de  transic 
mo  el  amarillo  en  las  de  capas,  y  aun  junto  co 
plástica  azul  de  la  tercera rormacion,  como  en  T. 
en  el  primer  caso  con  arsénico  nativo,  rosicle 
antimonio  gris,  pirita,  cuarzo,  espato  calizo  y  r 
cruz  y  zcolita;  y  así  presta  al  minero  indicios  se 
Es  muy  particular  su  criadero  en  el  monte  de  S 
Suiza  con  pirita  y  cobre  gris,  en  capas  da  dolor 
bien  en  los  criteres  y  cercanías  de  algunos  vol( 

Es  mas  eomun  que  el  oropimcnte,  y  se  usa  en 
de  bien  porfirizado. 


Oropimexte.  As. 

Prismatoidal  Sulphur,  M. — Lo  mismo  ó  Yello' 
— Gelbes  Rausrhgelb,  W, — Gelbes  Schwefe 
ripigment;  Leonh. — Arsenic  sulfuré  jaun( 
México, 

Amarillo  de  limón  perfecto. 

Comunmente  en  masas,  rara  vez  diseminado, 
nes  que  pasan  á  racimos  y  en  los  prismas  de  ta 

Los  cristales  pt:qucños  y  muy  pequeños  embu 
y  de  poco  lustrosos  á  lustrosos:  las  oarasyáKper 
temente  rayadas  á  lo  largo. 

Por  dentro  resplandeciente  de  lustre  de  diam: 
algo  &  semimetálico. 

Textura  hojosa  perfecta  alj^o  curva,  rara  ve 
crucero  bien  claro  en  la  dirección  de  la  menor 
ma  rombal,  es  decir  paralelo  S  la  carayde  lustr 

Los  fragmentos  pequeños  en  rodajas;  los  gra 

El  que  está  en  masas  tiene  partes  separadas  i 
medianas  y  pequeñas:  las  primeras  algo  prolon| 

Trasluciente  en  los  bordes:  las  hojillas  delga 

Raspadura  del  mismo  color,  algo  mas  clara. 

Muy  blando  de  1,  5  á  3, 15  según  Br. 

Perreciamcntc  ¿dcú :  quebradizo  y  divisible  e 
como  el  talco. 

P.  3,  4  según  Br. 

Se  electriza  negativamente  por  frotamiento. 
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Por  sí  sobre  el  carbón  arde  con  llama  amarilla  blanquecina.  En 
el  tubo  abierto  arde  y  deposita  arsénico  blanco  en  lo  alto  del  tubo 
y  se  volatiliza  sin  dejar  nada.  En  el  matracito  se  funde,  hierve  y 
se  sublima,  y  el  sublimado  es  amarillo  obscuro  y  transparente,  y  á 
veces  de  un  bello  rojo. 

Según  Laugier  tiene: — 

Azufre     -     -     38,14 
Arsénico-     -     61,86 

Está  mezclado  frecuentemente  con  cuar/.o,  arcilla,  marga  endu- 
recida, flores  de  arsénico  y  rara  vez  rejalgar  en  montañas  de  ca- 
pas. 

Se  usa  en  la  pintura  y  en  los  tintes,  y  según  Wallerio,  para  dar 
á  algunas  maderas  blancas  el  color  del  box,  y  entre  las  Turcos  y 
Orientales  en  las  altanquias  6  drogas  pasa  ponerse  calvos.  Es  muy 
hermoso  el  de  Tlaxcosotitlan,  jurisdicción  de  Chilapa« 


PlKITA  ARS£NICAL.   Fe  S*  +  Fe  As^       *    • 

Prismatíc  Arsenical  Pyrites,  M. — Di-prismatic  Arsenical  Pyrites, 
Jam. — Arsenical  Iron,  Mispickel,  Ph. — Arsenik-Schwefelei- 
sen  y  Mispickel,  B. — ^Arsenik-kies,  W,— -Fer  arsenical,  II. 

I.  Común. 

Blanca  de  plata  que  se  acerca  al  de  estaño  obscuro  en  la  textu- 
ra reciente;  pero  se  toma  de  gris  simplemente,  6  de  gris  de  acero, 
y  tal  cual  vez  del  pecho  de  paloma  y  cola  de  pavo  real. 

En  masas,  diseminada,  en  pegaduras,  espejada  y  frecuentemente 
cristalizada  en  los  prismas  de  la  fig.  31  lam.  7  let.  ¿:  en  la  figura 
grande  a  con  a  de  atrás  59°  22*.  La  figura  a  es  el  prisma  rombal: 
la  ¿  es  el  mismo  con  las  esquinas  agudas  truncadas;  la  c  tiene  las 
obtusas  truncadas  y  mas  la  figura  ¿;  y  en  la  c  han  crecido  tanto 
que  se  han  reducido  á  triangulares  las  caras  laterales  del  prisma. 

Comunmente  en  gemelos  adheridos  por  M  y  por  a,  ó  forma- 
dos por  la  incorporación  de  prismas  muy  chatos  por  sus  bases,  de 
suerte  que  las  cortas  diagonales  coinciden  en  un  plano,  así  co- 
mo coinciden  las  largas  en  el  frfomo  blanco. 

Los  cristales  pequeños  y  muy  pequeños  6  medianos  agrupados 
y  adherentes  solitarios,  y  los  gemelos  embutidos. 

Las  caras  laterales  lisas  y  cóncavas  cilindricamente,  las  del  bi- 
selamiento  rayadas  al  través  en  la  dirección  de  la  menor  diagonal, 
y  ^neralmente  resplandecientes  6  lustrosas. 

For  dentro  poco  lustrosa,  pasando  á  lustrosa  de  lustre  metálico. 
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Textura  desigual  de  grano  grueso  y  pe<|Ueño: 
sa  imperfecta  en  la  dirección  de  las  caras  del  pri 
siguiente  de  doble  crucero  oblicuángulo,  en  el 
Phillips  con  el  goni&metro  de  reflexión  los  áng 
y  68°  48'. 

Fragmentos  poco  agudos. 

La  que  esti  en  masas  tiene  á  reces  partes  sep: 
derechas  gruesas  6  delgadas,  divergentes  en  angu 
tejidas,  y  aun  muestra  tendencia  i  formarlas  grar 

D.  de  7  á  7,  25:  agria:  quebradiza.    P.  de  5, 

Golpeada  con  el  eslabón  ó  frotada  con  fuerza 
i  ajo. 

En  el  matracito  da  un  sublimado  rojo  de  rejal) 
negro,  y  con  fuego  mas  fuerte,  se  sublima  arién: 
lustroso  y  cristalino:  lo  quemado  ya  no  huele  á 
se  trata  sobre  carbón  y  se  porta  como  la  pirita 
brc  carbón  da  mucho  olor  de  ajo  y  se  funde  con 
bolita  que  se  porta  como  la  pirita  magnética  fund 
balto  se  descubre  disolviéndolo  a]  fuego  de  reduc 
una  buena  quema,  en  b6rax  ó  sal  fosfórica,  y  el  < 
se  manifiesta  después  de  enfriado  el  vidrio. 

Según  Stromeyer  tiene: — 

Hierro  -  -,  -  -  36,04 
Arsénico  -  -  -  48,88 
Azufre  -    -    -    -    21,08 

Se  halla  especialmente  en  montaitas  prímiti' 
transición  en  vetas  y  mantos,  y  rara  vez  en  las  dt 
rías  formaciones:  una  con  blenda  negra,  galena 
otra  que  parece  mas  antigua,  en  vetas  de  estaño, 
tita,  litomarga,  &.C.:  otra  con  metales  de  cobre, 
particular  que  contiene  oro  y  arma  en  serpentín 
halla  con  piedra  radiante,  pirita,  cuarzo,  &c.  E: 
en  Zimapan,  el  mineral  del  Doctor,  &.c. 

Se  aprovecha  en  las  manufacturas  de  arsénico 


II.    AXOTOMA.    M. 

Glanzarsenik-kies,  Bh. 

lilanca  de  estaño:  segim  Hartmann  de  blan 
de  acero. 

Prisma  rombal:  la  superficie  de  loa  cristales 
lustre  metálico. 

Textura  desigual:  raspadura  negra  agrisada. 
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Partes  separadas  granudas  pequeñas  muy  incorporadas,  y  en 
barras  algo  gruesas  paralelas  y  divergentes:  agria. 

Se  cria  en  Hüttenberg  en  Carintia,  Schladming  en  Estiria,  en 
los  criaderos  del  hierro  pardo  y  espático,  y  en  Rcichcnstein  en  Si- 
lesia en  serpentina. 

III.  Metal  bxanco. 
Weiserz,  W. — Fer  arsenical  argentifére,  H. 

Blanco  de  plata  que  se  toma  de  gris  6  de  acero  pavonado.* 

En  masas  pequeñas  y  por  lo  común  deseminado,  y  en  peque- 
ños y  muy  pequeños  cristales  lustrosos  que  son  prismas  como  los 
de  la  especie  primera,  excepto  que  el  biselamiento  es  agudo  como 
en  la  axótoma;  y  están  adherentes  en  pequeños  grupos. 

Por  dentro  poco  lustroso  de  lustre  metálico. 

Textura  desigual  de  grano  pequeño  y  ñno. 

Fragmentos  poco  agudos. 

El  que  está  en  masas  propende  á  formar  partes  separadas  gra- 
nudas finas. 

En  lo  demás  conviene  con  la  común. 

Su  compañero  inseparable  es  el  cuarzo  común,  y  tal  cual  vez 
el  rosicler,  espato  calizo,  &c. 

Se  aprovecha  en  Sajonia  y  entra  muy  bien  en  el  beneficio  por 
azogue,  conteniendo  de  tres  onzas  hasta  dos  marcos  y  mas  de 
plata  por  quintal;  pero  alli  reverberan  los  metales:  pudieran  ha- 
cer lo  mismo  en  Santa  Rita  en  Zimapan,  y  en  Zacatecas  donde 
creo  que  se  encuentra. 

Parece  tener  relación  con  la  pirita  arsenical  aurífera  de  Silesia, 
de  la  cual  se  distingue  sin  embargo  por  la  pequenez  de  sus  cris- 
tales, el  grano  fino  de  la  textura  y  las  partes  granudas  finas. 


Cobalto  lustroso.  Co  S*  +  Co  As". 

Hexahedral  Cobalt-Pvrites,  M. — Lo  mismo,  Jam.  y  Silver-Whitc 
Cobalt— Bri^t  White  Cobalt,  Ph.— Glanzkobold,  W.— 
Eisenkobalt-kies,  Bb. — Cobi^lt  gris,  H. 

» 

Blanco  de  plata  que  tira  algo  á  rojo  de  cobre:  se  halla  tomado 
de  rojizo  y*  rara  vez  del  pecho  de  paloma. 

En  masas,  diseminado  y  en  los  cristales  de  la  fig.  32  lam.  7. 

La  figura  e  es  el  cubo-dodecaedro  de  Haüy :  la/el  dodecaedro 
pentagonal:  la^  el  icosaedro  que  resulta  del  truncamiento  de  las 
esquinas  triaristadas  del  cubo  en  el  dodecaedro  precedente;  y  en 
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la  A,  se  han  rudiicido  i  pequeños  triánj^itlos  las  { 
la/,  creciendo  kis  truncamientos  de  la  fipira  ! 

Los  cristales  pequeños  y  muy  pequeños,  ra 
embutidos  aunque  tamliicn  aj^rupadus. 

Las  caras  lisas,  las  de  los  cubos  rayadas  alte 
decientes  ó  lustrosas. 

Por  dentro  de  rc9plandeeicnt«  á  Irtstroso,  y  i 
versal  poco  lustroso  dft  lustre  metálico. 

Textura  principal,  hojosa  mas  &  minos  perP 
pie  crucero  rectangular:  hay  otra  transversal  < 
concoidea  pequeña  é  imperfecta. 

Fragmentos  poco<agudo3,  y  los  del  hojoso  p 

El  que  está  en  masas  consta  de  partes  sepa 
quinadas  pequeñas  y  finas. 

U.  de  7  á  7,  75:  agrio:  quebradizo. 

P.  de  5,  9  á  6,  2  según  Br. 

No  se  descompone  como  el  blanco  al  aire,  si 
da:  este  puede  servir  de  carácter  distintivo,  y 
zacion  dodecaedra  pentáj^na  é  icosaedra,  en 
blanco  es  dodecaedra  rombal  y  octaedra. 

Ko  sufre  alteración  en  el  matraeito.  En  el  t 
ma  lentamente,  y  á  un  buen  fuego  da  ácido  arsi 
roso  y  destiñe  el  papel  de  fernanbuco  que  se 
carbón  humea  mucho  y  puede  fundirtte  despu 
mado  un  rato,  y  luego  se  porta  como  el  cobalt< 

La  formula  química  corrcs|K>nde  bien  al  an 
quien  eneontró — 

Cobalto  -  -  33,10 
Arsónico-  -  43,46 
Hierro  -  -  3,33 
Azufre  -  -  80,03 
en  un  ejemplar  de  Modum  en  Noruega:  el  ms 
Tunaberg  en  Suecia. 

Kn  mantos  en  montañas  primitivas  y  en  ve 
cobre  amarillo,  pirita  sulfúrea,  arsenical,  &c. 
también  con  hierro  magnético,  piedra  radiante 
A'clas  con  espato  calizo  y  baritina. 

Se  estima  mucho  para  el  esmallje  azul  de  la 


Niquelo  lustroso.  Ni  S'  -I-  ? 

Nickelglanz,    Pfaff   y   Bh. — Weisscs   Niel 
gris  de  mi  Traducción  del  sist«ma  de  Bercí 

Lconhard  lo  trae  con  los  caracteres  siguicnt 
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Gris  (le  plomo  claro  que  pasa  á  blanco  de  estaño:  por  fuera  to« 
mado  siempre,  á  veces  de  los  colores  del  hierro  pavonado. 

En  masas.  Por  dentro  lustroso  de  lustre  metálico. 

Textura  desigual  de  grano  fino;  en  otra  dirección  hojosa. 

No  muda  de  color  en  la  raspadura  ni  de  lustre. 

Semiduro:  agrio.  P.  6,  12. 

Chisporrotea  mucho  en  el  matracito  y  rusentado  da  mucho  oro- 
pimente  que  se  sublima  en  forma  de  una  masa  fundida  parda  cetrina 

L  transparente,  la  cual  se  mantiene  lo  mismo  después  de  cuajada, 
a  prueba  rusentada  se  parece  al  metal  de  niquelo,  y  produce  la 
misma  reacción  con  los  fundentes.  El  hierro  es  difícil  de  descu- 
brir, y  por  lo  común  se  manifiesta  solo  el  color  azul  del  cobalto, 
cuando  se  ha  despejado  el  niquelo  por  la  reducción. 
Consta  según  Bercelio     y     Pfafi*, 
Niquelo     ^39,94  24,42 

Arsénico   45,37  45,90     . 

Hierro         4,11  10,46 

Azufre       19,34  12,36 

Se  cría  en  Loos  en  Suecia  con  niquelo  arsenical  ú  ocre  de  ni- 
quelo y  revestimiento  neero;  y  recientemente  le  ha  hallado  Zinc- 
ken  en  Harzgerode  en  el  iiarze,  en  cubos  con  las  caras  del  octae- 
dro en  vetas. 

Ddbereiner  cita  otro  semejante  que  tiene  de  tres  á  cuatro  partes 
de  cobalto  por  oiento,  y  mas  azufre. 


PiBOLusiTA.   Túmer. 

Mangansuperoxyd,  B. — ^Weichmanganerz,  (en  parte)  Br. — Man- 
ganése  noir  brunatre  pulverulent  et  ramuleux,  H. 

Entiendo  que  es  la  especie  terrosa  de  antes  de  la  marganesa 
gris. 

Entre  negra  de  hierro  y  gris  de  acero  y  hacia  el  interior  azulea 
i  veces  algo. 

En  masas,  diseminada,  en  pegaduras  y  en  dendritas.*^ 

Deamolx)nadiza  qué  consta  de  partículas  escamosas  finas,  mas  6 
menos  coherentes,  y  mas  6  menos  centellantes  de  lustre  semimC' 
tálico  y  que  tiznan  mucho. 

Por  sí  sola  en  el  matracito  no  sufre  alteración  sensible  cuando 
está  pura,  pero  aun  la  mejor  cristalizada  suele  estsu:  revuelta  con 

*  Aquí  deben  contarse  las  dendritas  que  hay  en  las  rajas  de  muchas  pie- 
dras, aunque  son  mates  y  pulverulentas  finas.  Bien  decía  HaUy  que  era  el  mar- 
ganeso  el  pintor  de  paisages  de  la  Mineralogía. 

2  A 
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mas  &  menos  hidrato  de  marganeso,  cuya  agua  es  disipada  ] 
cnlor  y  su  abutidancia  la  hace  bajar  de  precio  para  to»  blanqi 
res  de  lienzos,  y  Iob  farmacéuticos:  cuanto  mas  apia  da  tanto  i 
vale  por  que  tanto  menos  oxígeno  contiene."  Sobre  carbor 
buen  fuego  de  reducción  se  pone  parda  rojiza.   Se  disuelí 
mucha  efervescencia  en  bórax  y  sal  fosfórica  por  el  mucho  o> 
que  se  desprende  y  en  lo  demás  se  porta  como  oxido  puro. 

El  sobreosido  de  marganeso  está  muchas 
mucho  hierro  que  se  reconoce  tratando  el  vid 
de  bórax  á  un  buen  fuego  de  reducción,  y  ent 
color  de  hierro.  También  reduciendo  el  gl6l) 
cubre  el  hierro,  que  se  consigne  de^ilamando  f 
Su  análisis  di&  al  Pi-ofesor  Túrner: — 

Oxido  rojo  de  marganeso  -    S-l 
Oxígeno    ------     1] 

Agua  -------       1 

líaiita ( 

Siliza  -------      ( 

Por  la  textura  fibrosa  que  suele  tener  la  pi 
algunas  variedades  de  antimonio  gris,  de  las  iji 
mente  por  su  color  obscuro  y  por  su  infusibi 
el  antimonio  se  liquida  á  la  llama  de  una  vela, 
de  vidrio  para  quitarle  el  color  verde  produeii 
hieiTo,  y  el  pardo  producido  por  el  cai-bon: 
primero  que  solo  hace  amarillear  algo  al  vidrl 
desoxidándose  el  marganeso  y  volviéndose  blj 
Se  cria  en  velas  en  pórfido  con  psilomel 
hierro  pardo. 

Abundando  en  el  hierro  pardo  de  Coalcoi 
puse  la  ferrería  el  año  de  1809  sus  ventajas  d 
metidcs  á  la  catalana  é  influir  en  la  buena  calid 
nicándole  mas  dureza  sin  qtiitarle  la  tenacidad 
á  propósito  para  los  usos  de  la  agricultura,  y 
que  mis  chapas  y  almadenetas  eran  mucho  m! 
de  Vizcaya. 

Es  de  mucha  importancia  en  laa  artes  por  la 
parte  de  su  oxigeno  á  una  alta  temperatura^ 
echando  algunas  hbras  en  cada  pipa  de  agua  le 
rupcion  en  los  viages  de  mar. 

*  Vcase  la  marganetn  lustrosa.  Hay  unM  margtneM 
Udaí  y  otras  que  no  lo  son. 
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PsiLOMEi AK.    Túmer.  * 

Unclcavable  Manganese-ore,  M. — Compact  y  Fibrous  Mangane- 
se-ore  6  Black  Hematite,  Jam. — Black  Iron-ore  6  Compact 
Grey  Oxide  of  Manganeso,  Ph. — Schwarzeisenstein,  W. — 
Hartmanganerz,  Br. — Fascriger  y  dichter  Schwarzbraunstcin, 
Hausm. — Manganése  oxidé  hydraté  concretionné,  H. — Hierro 
negro  mió. 

I.  Compacto. 

Entre  negro  azulado  y  gris  de  acero  obscuro  pasando  al  prime- 
ro. 

£¡n  masas,  bulboso,  en  riñones,  en  racimos^  en  coliflor,  en  ma* 
zas,  estalacütico  y  en  cilindros. 

Su  superficie  áspera  y  mate,  á  lo  mas  poco  centellante. 

Por  dentro  de  nMite  á  poco  lustroso  de  lustre  entre  cera  y  semi- 
metálico. 

Textura  concoidea  grande  y  plana,  que  pasa  á  igual  y  á  desi- 
gual de  grano  pequeño  y  fino. 

Fragmentos  algo  agudos. 

Tiene  algunas  veces  partes  separadas  testáceas  curvas  en  la  di- 
rección de  la  superficie,  delgadas  y  muy  delgadas;  y  tal  cual  vez 
propende  a  formarlas  en  barras. 

tRaspadura  negra  y  mas  lustrosa? 

D.  de  7,  5  á  8,  25:  agrio:  quebradizo.  P.  4,  2. 

Tiene  según  Túrner: — 

Oxido  rojo  de  marganeso  -     69,795 

Oxigeno 7,364 

Barita 16,365 

Siliza 0,260 

Agua 6,216 

Solo  en  montañas  primitivas  y  de  transición  en  vetas:  pudiera 
hallarse  en  la  formación  mas  antigua  de  la  caliza  de  capas  junto 
con  la  marganesa. 

Por  de  contado  este,  que  no  tiene  hierro  ninguno,  tampoco  sir- 
ve para  sacar  cloro  ni  oxígeno.  Cuando  bastan  44  partes  de  piro- 
lusita  con  98  de  ácido  vitri&lico  para  despejar  todo  el  cloro  de  60 
partes  de  sal  marina,  se  necesitan  para  conseguir  lo  mismo  mas 
de  90  partes  de  este  y  147  de  ácido  sulfúrico. 

•  Esta  voz  consta  de  dos  adjetivos,  que  son  fbroío-negro.  Por  fin  el  mono 
pnfodáailon  tiene  un  substantivo,  y  un  aiijetivo,  que  si^nñcan  dedo  muy  del- 
g&<to  ó  á  manera  de  htlt, 

t  Todo  el  que  yo  conozco  dá  chispas  con  el  eslabón;  y  así  es  lustrosa  la 
raspadura  como  en  los  cuerpos  duros  por  gustarse  el  acero. 


II.  FlBBOSO. 

De]  mismo  color  que  el  anterior. 

En  masan,  airiflonado,  y  en  racimos. 

Por  dentro  centellante  de  lustre  semimetálic 

Testara  en  ñbras  muy  sutiles,  rectas  6  curra 
imilletcs  y  estrellas. 

Fragmentos  cuneiformes  y  en  astillas. 

Propende  k  veces  i  formar  partes  granudas  g 
irtadas  por  otras  testáoeas  delgadas  en  la  dire< 
e. 

P.  4,  5  según  Br-,  y  en  lo  demás  convieuc  i 

Al  soplete  con  vidrio  de  bórax  dá  un  vidrio 
u-do  rojizo. 

Es  muy  fusible  tanto  que  corroe  las  piad 
ien  que  no  lo  funden  solo,  y  hacen  bien  pues 
a  tiene  liierro,  pero  sirve  de  fundente  á  los 
ue  resulta  no  es  malo. 

Acompaña  frecuentemente  en  vetas  al  hierrí 
incsa  gris. 


Mabgan'esa  neora. 

'yramidal  Mangan  ese-ore,  M. — Foliated  Bl* 
Jam. — Black  Manganese,  Ph. — Schwarzer 
Manganese  oxidé  hydraté,  H. 

Entre  nei^ra  azulada  y  de  hierro  en  la  textu 
>ma  de  negro  pardusco:  solo  la  variedad  estria 
ardu.wa  y  rojiza. 

En  masas,  diseminada  y  cristalizada  en  los  oc 
im.  S.  Las  ñg.  ¿ye  son  gemelos  adheridos  j; 
>s  de  las  aristas  terminales  de  los  octaedros, 
latro  individuos:  por  lo  común  están  pequen 
e  afuera  reunidos  con  los  de  enmedio. 

Los  cristales  pequeños  y  muy  pequeños  adh 
is  y  agrupados  en  sartas.  Las  caras  a  lisas  y 
adas  horizontal  mente  y  mates. 

Por  dentro  lustrosa  y  poco  lustrosa  y  centt 
limetálico  en  la  textura  reciente:  y  después  c 
íia  especie  de  lustre  de  diamante  que  se  acere 

Textura  hojosa  imperfecta  y  á  veces  curva 
ien  claro  paralelo  á  la  base  común;  y  tarobie 
icta  y  divergente  en  ramilletes. 
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Fragmentos  poco  agudos. 

La  que  está  en  masas  tiene  partes  separadas  granudas  esquina- 
das, pequeñas  y  finas,  tanto  queí  paiece  la  textura  igual  y  concoi- 
dea plana. 
Opaca. 

Raspadura  parda  que  se  inclina  á  roja. 
D.  de  7  á  8:  poco  agria:  quebradiza. 
P.  de  4,  6  á  4,  7  según  Br. 

£n  el  matracito  no  da  casi  humedad  y  se  porta  con  los  funden- 
tes como  la  gris  estriada.  Su  polvo  tiñe  al  ácido  sulfúrico  de  rojo 
subido. 

Su  análisis  di6  á  Túrner, — 

Oxido  rojo  de  marganeso  -     98,098 

Oxigeno 0,215 

Agua 0,435 

Barita 0,111 

Siliza 0,337 

y  ningún  oxídalo  de  hierro  á  pesar  de  ser  fuertemente  atraídos 
por  el  imán  los  cristales  de  Ilefeld  que  fueron  4os  analizados,  se- 
gún Zincken. 

Se  cria  en  YIraenau  en  Turinge  en  vetas,  en  pórfido  de  capas 
con  marganesa  gris  estriada.  El  benemérito  Valencia  descubrió  la 
fibrosa  en  hacecillos,  que  yo  tengo  por  una  variedad  de  esta,  en  las 
cercanías  de  Guanajuato. 

Pretenden  que  es  de  mejor  uso  que  la  gris  para  las  fábricas  de 
vidrio  y  de  porcelana. 

Aquí  pertenece  un  fósil  crep  que  de  Tétela  de  Xonotla  el  mas 
parecido  á  la  hornblenda  tanto  que  no  he  sido  yo  solo  el  engaña- 
do: tiene  textura  hojosa  plana  acribillada  de  puntitos,  partes  gra- 
nudas pequeñas  y  finas,  y  al  soplete  con  bórax  dá  vidrio  violado. 


Baaünia. 
(Braunite.) 

Negra  pardusca  obscura:  en  masas:  lustre  metálico  imperfecto: 
textura  desigual:  partes  granudas:  agria. 
Contiene  según  Túrner: — 

Oxídulo  de  marganeso  -    -    86,940 

Oxígeno 9,851 

Agua 0,949 

Barita-     ...--.       2,260 
No  puede  ser  la  marganesa  del  Piamonte  como  quieren  algu- 
nos por  la  diferencia  de  análisis,  y  por  ser  su  forma  un  prisma 
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mbal  como  el  de  U  epidota,  ni  tampoco  puec 
mareaneso  de  Bercelio  ..también  del  Piamoi 
¡mera. 

A.  esta  se  acerca  en  la  dureza  y  peso,  aunqut 
Istalína,  la  marganesa  gris  de  Breiüiaupt. 


Mabgaresa  gris. 

Graumanganerz,  Br. 

Gris  de  acero  claro:  la  gris  común  dice  que  es 

Prisma  rombal  de  95°  casi,  con  crucero  lat 

mbal  es  obtusa. 

Lustre  mclilíco:  raspadura  solo  dice  que  es 

ni. 

Diseminada  en  pequeílas  porciones  é  impuras 

D.  de  7,  5  á  8,  .5.   P.  de  4,  7  á  4,  8. 

Con  cuarzo  ferruginoso  junto  á  Plattcn  en  Be 

casa. 


íMahga>'esa  gris. 

lismatoidal  Manganese-ore,  M. — Grey  oxidí 
Ph. — Grauer  Braunstein,  W, — Weicbmanga 
gañese  oxidé,  (exceptuando  el  apéndice,)  H. 

I.  Estriada. 

De  color  gris  de  acero  muy  obscuro,  casi  negí 
En  masas,  diseminada,  arriñonada  en  racimos 
!  la  fig.  35  lam.  8, 

¿  Quien  creerá  que  el  carácter  de  este  cristal  < 
tas  c  Ict,  i  y  c?  Solo  existen  en  cada  crista 
ertc  que  forman  un  tetraedro  terminado  por 
equiláteros  iguales  y  semejantes;  y  si  estuvief 
arian  un  octaedro  rombal.  Los  gemelos  son  d 
)Ucuos:  los  primeros  se  ven  en  la  fig.  b  adheri 
su  repetición  produce  prismas  gruesos  termii 
rmente  al  eje  por  una  superficie  escabrosa,  q 
!  una  multitud  de  individuos.  Los  segundos 
t.  c  están  adberldos  paralelamente  al  truucam 
^da  del  apuntamiento  P. 
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Los  cristales  pequeños,  rara  vez  medianos,  adherentes  y  atrave- 
sados«  Sus  caras  laterales  fuertemente  rayadas  á  lo  largo,  como  las 
terminales;  las  demás  lisas  y  de  lustrosas  á  resplandecientes:  las 
de  las  figuras  particulares  ásperas  y  encostradas. 

Por  dentro  de  lustrosa  á  poco  lustrosa  de  lustre  casi  metálico. 

Textura  estriada  angosta  y  muy  angosta  divergente  en  ramille- 
tes 6  estrellas.  Cuando  son  anchas  tienen  también  triple  crucero: 
dos  paralelos  á  las  caras  del  prisma  y  otro  á  la  menor  diagonal;  y 
según  Leonhard  y  Phillips  á  ambas  diagonales;  y  estas  estrias  es- 
tan  sutilmente  rayadas  á  lo  largo.  Rara  vez  se  nota  otra  textura 
transversal  desigual  de  grano  pequeño  y  fino. 

Fragmentos  en  astillas  y  cuneiformes. 

En  masas  tiene  partes  separadas  granudas  prolongadas  grandes 
y  medianas  que  se  acercan  á  barras  cuneiformes. 

Opaca:  raspadura  mate  de  color  negro  agrisado. 

Tizna  con  frotarla  algo. 

Blanda  de  3  á  4. 

Poco  agria:  quebradiza. 

P.  de  4,  3  á  4,  7  según  Br.* 

Al  soplete  es  infusible:  según  Lampadio  hace  arder  al  carbón 
con  mas  viveza,  y  agregando  bórax  le  comunica  un  color  violado. 

Su  análisis  dio  á  L.  Gmelin: — 

Oxido  rojo  de  marganeso      -    87,9 
Oxígeno  -------12,1 

Se  cria  en  vetas  mas  bien  en  montañas  de  capas  y  de  transición 
que  en  primitivas:  por  lo  común  en  un  pórfido  de  capas  subordi- 
nado al  echado  rojo.  Tiene  mucha  afinidad  con  el  espato  pesado 
y  poco  menor  con  el  hierro  pardo  y  espático,  cuarzo  y  hierro  ro- 
jo, &c. 

Sirve  como  las  demás  especies  para  quitar  el  color  al  vidrio  en 
poca  cantidad,  y  en  mucha  para  teñirlo  de  violado,  como  al  es- 
malte y  á  la  porcelana.  Es  una  observación  que  los  que  trabajan 
en  ¿US  minas  no  padecen  sarna.  La  hay  en  Zacatecas,  Temasca- 
tio,  &c. 

« 

II.  Hojosa. 

Del  mismo  color. 

Casi  siempre  en  masas  y  diseminada,  aunque  también  en  pris- 
mas rombales  cortos  y  perfectos,  ó  biselados  en  los  estremos  so- 
bre las  aristas  obtnsas,  cojno  los  de  la  anterior. 

*  £1  célebre  Haiiy  trae  para' distinguir  esüi  especie  del  antimonio  gris  un 
carácter  curioso»  y  es  q«e  trotando  uno  y  otro  contra  una  pizarra  y  limpiando 
con  el  dedo  suavemente  el  paraie  frotado,  deja  el  antimonio  una  señal  de  lus- 
tre metálico  bastante  perceptible,  y  la  marganesa  otra  terrosa  y  mate. 
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Los  cristales  medianos  y  pequefios,  adhereaies 
grupados  y  lustrosos. 

Par  dentro  de  poco  lustrosa  á  lustrosa  de  lustre  nn 

Textura  hojosa  plana  y  &  veces  curv?,  que  será  tam 
I  cuádriple  crucero,  y  rayada  ñovnente  á  lo  largo  o 
lecie  anterior. 

Fragmentos  algo  romes. 

Partes  separadas  granudas,  medianas  y  pequeñas. 

Lo  reatante  como  la  anterior  excepto  que  es  mas  < 

Abunda  en  las  vetas  de  hierro  rojo  en  montañas  ; 

III.  Compacta. 

Entre  negra  de  hierro  y  gris  de  acero. 

Kn  masas,  tal  cual  vez  diseminada  y  arriflonada,  d 
'oliflor. 

Por  dentro  de  poco  lustrosa  á  centellante  de  lustj 

Textura  igual,  que  se  acerca  i  veces  á  concoidea 
■ara  vez  &  terrosa. 

La  de  textura  igual  áí  fragmentos  algo  agudos. 

Algunas  variedades  tienen  partes  testáceas  gruesa 
a  dirección  de  la  ñgura  arriñonada. 

En  ta  raspadura  es  mas  negra  y  pierde  el  lustre. 

Blanda  6  muy  blanda:  agria. 

Tizna  algo  la  que  se  acerca  á  terrosa. 

P.  4,  4  según  Kársten. 

En  lo  demás  conviene  con  la  anterior. 

La  gris  compacta  se  halla  según  Hausmann,  con  1 
a  cubre  á  veces,  y  con  la  gris  estriada,  hierro 
r  espato  pesado. 


Zinc  bojo.  Mn  con  Zn. 

Prismatic  Zinc-ore,  M.  en  su  Manual. — Red  Zinc 
of  Zinc,  Jam.  y  Ph. — Zinkoxide,  Leohh. — Zin 
fére  lamellaire  brun  rougeatre,  H. 

4tojo  que  amarillea:  ei^eato  por  mucho  tiempo  : 
^ate  y  adquiere  una  película  blanca. 

En  masas  y  diseminado. 

De  lustre  de  diamante. 

Textura  hojosa  según  Ph.  de  cuádriple  crucero  i 
;taralelos  á  las  caras  alternas  de  un  prisma  exágono 
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dido  con  el  goniómetro  de  reflexión  y  el  cuarto  paralelo  i  la  base 
de  90°. 

Textura  transversal  concoidea. 

Partes  separadas  lanudas  muy  incorporadas. 

Trasluciente  en  los  bordes. 

Raspadura  naranjada. 

SemiduTO  de  5  á  5,  5:  agrio. 

P.  5,  43  según  M. 

Se  pone  mas  obscuro,  cuando  se  callenta:  al  fuego  de  reduc- 
ción se  cubre  el  carbón  de  humo  de  zínc-  d  b6rax  lo  disuelve 
fácilmente  y  toma  el  color  de  manganeso  á  la  llama  exterior:  el 
vidrio  saturado  se  pone  opaco  al  enfriarse  y  con  el  soplo  á  pausas. 
La  sal  fosfórica  da  vidrio  blanco,  y  el  color  del  marganeso  apa- 
rece cuando  el  vidrio  ha  disuelto  tanto  que  se  ponga  opaco 
al  enfriarse.  La  sosa  no  lo  disuelve  ni  da  metal  por  la  reducción. 
E^n  la  hojilla  de  platina  verdea  algo.  Con  la  disolución  de  cobalto 
se  pone  el  polvo,  que  es  amarillo,  verde  amarillento  en  las  orillas, 
mas  no  azulado,  ni  se  funden  estas. 

Le  analizaron  el  célebre  americano  Bruce,  cuya  muerte  fu«  uia 
pérdida  para  la  ciencia,  y  Berthier  El  primero  hall6 
Oxido  de  zinc    -     -     -     -     93 
Oxido  de  hierro  y  marganeso  8 
y  el  segundo — 

Oxido  de  zinc    .    -    -    .    88 
Oxido  rojo  de  marganeso  -     12 
que  es  el  que  le  da  el  color. 

Se  halla  en  mantos  y  en  trozos  6  masas  en  sienita  de  transición 
con  hierro  magnético  y  franklinia  y  espato  calizo,  en  tanta  abun- 
dancia que  se  puede  benefíciar  el  zinc,  en  tas  minas  de  hierro  de 
la  Nueva  Jersey. 

Según  Mitscherlich  se  despeja  en  algunas  operaciones  meta- 
lúigicas,  de  suerte  que  se  halla  en  prismas  exágonos  de  color 
amarillo  en  las  fundiciones  de  Konigshütte  en  Silesia. 


Hierbo 

Hhombohedral  Iron-ore,  M. — Rhomboidal  Iron-ore,  Jam. — Spe- 
cular  Iron,  Ph. — Eisenglanz,  W. — Glanzeisenerz,  Bb. — Fer 
oligiste,  H.* 

I.   CoHUIf. 

Gris  de  acero  obscuro  que  confina  con  negro  de  hierro  y  past 
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y  otras  veces  tira  á  rojo:  con  hermosos 
ierro  pavonado,  cola  de  pavo  real,  pecho 

iris,  exceptuando  en  las  caras  o. 
n  masas  y  diseminado  y  comunmente  ci 

derivadas  del  romboedro  según  PhüL 
se  la  ñg.  36  lam.  8.  En  la  fí^.  d  la  inclir 
i  en  la  arista  terminal  S5°  58:  en  la  b  V 

I  la  c  la  del  diexaedro  n  n  128°  en  la  ar 
122°  29'.   Unos  gemelos  están  adherit 

s  por  !'.  La  6giira  a  que  es  del  Vesub 
edro  que  se  completa  cuando  loslruncaa 
romboedro  agudo  llegan  á  coincidir  con 
La  les. 

.os  cristales  medianos  y  pequeños  casi  si> 
IB  tablas  adherentes  solitarias:  estas  res 
lento  de  loa  vti-tices. 
US  caras  lisas,  las  del  romboedro  rayada» 
s  lentes  tanabien  rayadas;  estas  son  las  t 
or  fuera  espejadas  y  lustrosas  especlalr 
icamicntos  de  los  vértices,  y  las  demás  ti 
re  metálico. 

'or  dentro  varía  el  lustre  según  la  textur 
'extura  compacta  (i  hojosa:  la  primera  de 
r  pequeño,  y  es  poco  íuslrosa:  la  de  los  ( 
ña  é  imperfecta  y  es  lustrosa:  la  hojosa 
le  crucero  oblicuángulo  de  hojas  (el  cl 
cristales},  y  esta  da  fragmentos  romboei 
ixótomo  ó  jjcrpt-ndicular  al  eje,  que  es 
is  rayadas  tria  ngul  armen  te  indicando  los 
'artes  separadas  granudas  medianas,  peqi 
divergentes  y  aplastadas  que  se  reúnen  i 
as  grandes,  y  testáceas  delgadas  y  curva: 
Paspadura  de  roja  de  cereza  á  parda. 
I.  de  8  á  8,  5:  agrio:  poco  resistente. 

Is  mas  6  menos  atraído  por  el  ¡man. 

II  soplete  no  se  muda  en  la  llama  exterii 
Ive  negro  y  magnético.  En  Iwrax  al  fucj 
ve  en  vidrio  rojo  obscuro,  que  al  enfria 
jueda  amarillento  y  aun  blanco:  con  i 
v>  al  fundirse  y  después  de  frió  amaril 
fuego  de  reducción  se  pone  verije  botelli 

>  metal  que  tU  üvij  al  ^nero  lolo  puede  c«nv 
■cilloio  en  buTU  que  tiene  trece  por  cieniu  oui 
jr  bien  acpiro  que  iiiD^un  fundidor  los  junUuia  i 
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oion  tan  adelante  como  se  pueda,  verde  azulado  claro.  Con  aña- 
dir estaño  se  acedera  la  completa  conversión  en  oxidulo.  Al  oxido 
/•irroso-fefTtco  se  debe  el  color  verde,  que  es  á  veces  tan  obscuro 
que  parece  negro. 

Es  muy  singular  que  teniendo  mas  oxígeno  que  el  magnético 
en  la  razón  de  30,7  á  2S,2  pese  mas  que  el  generalmente.  Si  por 
ñn  es  un  sutitaniato  de  hierro,  como  lo  indican  los  transiciones,  á 
qi^  se  agarran  tanto  la  mineralogistas  ahora,  habrán  de  separailo 
del  hierro  rojo  mal  que  les  pese. 

Se  cría  en  montañns  primitivas  en  vetas  y  mantos  y  aun  en 
trozos  6  masas  enteras,  y  también  en  las  de  transición  en  vetas 
con  cuarzo,  piedra  c6rnca,  &c.  En  loa  mantos  se  halla  con  horn- 
blonda,  piedra  radiante,  sahlia,  pirita  sufúrea,  &c. 

Son  muy  curiosos  sus  crisljiles  en  las  rajas  del  granito  posterior 
al  )£ncis,  de  las  rocas  triquítiras,  y  de  las  ampollas  de  las  lavas 
del  Vesubio  y  otras,  que  parecen  un  producto  mas  nuevo  de  su- 
blimación. 

Se  funde  mejor  que  el  magnético  y  se  adelanta  mas  semanaria- 
mente por  aguantar  mas  carga  el  horno  con  la  misma  cantidad  de 
carbón:  el  hierro  colado  es  muy  ralo,  y  el  forjado  es  muy  bueno 
y  se  mejora  con  caL 

Abunda  en  Suecía  y  acoso  mas  en  la  isla  de  Elba  (Ylva  de  los 
antiguos),  de  la  cual  dijo  Virgilio: 

ínsula  inexhaustis  chalihum  generosa  metallia. 

Aquí  hace  una  reflexión  el  celebre  Haiíy  y  es:  que  al  poeta  le 
era  lícito  decir  que  era  la  mina  inagotable,  pero  que  el  naturalis- 
ta Plinto  nunca  debió  asentar  que  crecia  el  metal  conforme  le  ar- 
rancaban: y  yo  añado  que  el  poeta  habl6  como  naturalista,  y  Plí- 
nio  como  milagrero. 

Kn  México  lo  hay  en  la  mina  del  Carmen  en  Coalcomw,  en 
Durango  y  otras  partes. 


11.  Escamoso. 
Eisenglimmcr. — Hierro  miciceo. 

Negro  de  hierro  que  rojea  en  las  variedades  que  se  acercan  al 
hierro  espumoso  rojo:  por  fuera  suele  estar  tomado  de  pardo. 

En  masas,  diseminado  y  en  tablas  exágonas  delgadas  y  peque- 
ñas solitarias  adherentes  por  sus  caras  laterales  6  en  grupos. 

Por  fuera  y  por  dentro  resplandeciente  de  lustre  metálico. 

Textura  hojosa  curva  que  se  acerca  á  veces  á  ondeada,  de  sim- 
ple crucero  paralelo  á  las  caras  grandes  6  terminales  de  las  tablaf. 
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igmentos  en  rodajas, 
que  esti  en  masas  tiene  partes  separada! 
anas  y  pequeñas. 

acó:  las  hojdlas  y  los  cristales  delgados  In 
arecen  contra  la  luz  rojos  de  sangre, 
spaduraroja  de  cereza:  Hemiduro:  agn< 
de  4,  4  á  5  según  Kinvan. 
nfina  el  de  partes  separadas  finas  con  hi 
Je  Suhl  en  Henneberg  está  entre  los  dos, 
I  propio  de  Us  montañas  primitivas  y  d( 
intos  donde  se  cria  con  hierro  espático,  i 
&c.  Se  sustituye  i  la  mica  formando  un: 
en  el  Brasil  y  en  la  costa  de  Coromandt 
1  general  es  mas  escaso  que  el  común,  y 
amonte. 


Ii-on-oic,  Pn. — Rotheiscnstein,  W. — 1 
;r  oligistc  y  oxidí:  (en  parle}  H. 

I.     KsPCMOSO. 

Eisenrahm  (&  que  tizna). — Fer  oligis 

iitre  gris  de  acero  obscuro  y  rojo  parduí 
á  rojo  de  cereza  y  de  sangre,  y  por  otra 
Esmoronadizo,  compuesto  de  partículas  e: 
e  semimetálico,  tal  cual  vez  trasluciente 
sucian,  y  están  mas  6  menos  coiiercnles. 
!uy  imtuoso  y  pesado  en  poco  grado. 

0  tiene  virtud  magnética. 

1  soplete  diceWidenmannquc  se  pone  ne| 
y  tiñe  al  vidrio  de  bórax  de  verde  aceiti 
n  vetas  de  diversas  formaciones  y  en  i 
^edad;  y  en  Sajonia  se  cria  con  pirita 
mente,  cuarzo,  espato  calizo  y  especialn 

4  moda  del  d¡a  es  Juntar  este  género  y  el  anteri< 
érencU  de  magnetismo,  raspadiira,  J).  y  P  To  d 
iiiriado  gjbrtto,  ifue  mal  le  acerca  rn  Caltr  y  ttM 
'  eí  fue  muí  diacrepa  en  dureta  y  fett;  también  t 
'  á  fu»  w  iallai  Iramiiñtna  jruí  lin 

>le  que  loi  químicos  por  lu  parte  ei 


II.    OCBACEO. 

Per  oligiste  pulverulent,  H. 

Rojo  pardusco  claro  que  pasa  al  de  sangre. 

Desmnronadizo. 

Kara  vez  eii  masas,  sino  mezclado  con  las  cspcciea  siguientes  jr 
;n  revcsli  miento. 

Consta  de  partículas  pulverulentas,  mates  &  &  la  sumo  poco  cen- 
suantes, másamenos  coherentes  que  llegan  á  tener  alguna  so- 
idez,  y  entonces  es  d6c¡L 

Ti'/na  mucho:  poco  untuoso. 

Pesado  que  pasa  4  poco  pesado. 

Siempre  con  hierro  rojo  compacto,  y  hematita. 

III.  Compacto. 
Fer  oligiste  compacte. — Hierro  oxidado  ad  máximum. 

Entre  rojo  de  sangre  y  gris  de  acero  obscuro,  que  pasa  al  de 
langre  obscuro. 

£n  masas,  diseminado,  espejado  con  impresiones  ubicas  y  pi- 
ramidales, y  en  octaedros  como  los  de  Puy  del  Dome  y  en  cubos 
|>erfectos  b  mudificidos  en  las  aristas,  y  en  tablas  muy  delgadas 
;omo  las  que  cita  el  conde  de  Bournon  de  la  Laponia  Sueca,  y  en 
cristales  impropios  piramidales  que  provienen  del  mctastático  del 
espato  calizo  y  cúbicos  amoldados  sobre  espato  flúor  6  pirita.  £s- 
Los  son  medianos  6  pequeños,  huecos  por  dentro  las  mas  veces  y 
ignipados. 

Kl  espejado  resplandeciente  de  lustre  metálico. 

Por  dentro  fuertemente  centellante  de  lustre  semimetálico  pa- 
sando á  mate. 

Textura  mas  común  ¡gual,  que  pasa  á  concoidea  grande  y  pla- 
na, á  desigual  de  grano  grueso  y  pequeito  y  aun  á  terrosa:  ra- 
ra'vez  pizarreña  gruesa,  que  varía  de  poco  lustrosa  á  lustrosa. 

Fragmentos  mas  6  menos  agudos. 

Raspadura  roja  de  sangre  clara. 

Duro  que  pasa  &  semiduro  y  aun  se  acerca  á  blando:  poco  agrio: 
:]uebradizo  y  poco  quebradizo. 

P.  4,  23  según  Br. 

£]n  las  vetas  de  hierro  rojo  que  atraviesan  las  montaBas  primi- 
tivas y  de  transición  junto  coa  el  ñbroso  y  ocráceo,  con  guijarro 
ferruginoso  rojo,  cuarzo,  jaspe,  piedra  c6mea,  &c. 

Cuanto  mas  metálico  es  su  aspecto,  tanto  mas  duro  es  de  fundir 
y  al  contrarío  cuanto  mas  ocráceo:  en  general  es  mas  fácil  de  fun- 


jir  que  d  magnético  y  el  espejado,  y  dá 
el  apizarrado. 


Blutstein,  Haüsm,,  Glaskopf,  faserigerR 
giste  concretionné,  H. — Hcmatite,  Sai 

Entre  gris  de  acero  obscuro  y  rojo  par 
dio  entre  gris  de  acero  y  negro  de  hiern 
caras  de  separación  y  la  superficie  de  las 
ra  vez  está  tx)mado  de  otros  colores. 

En  masas,  en  medias  e^feras.arriñonadc 
con  impresiones  y  en  cristales  impropio! 
calizo  y  revistiendo  á  otros  cristales  impí 

La  superficie  de  las  figuras  particulareí 
encostrada  fina  y  centellante. 

Por  dentro  de  poco  Instroso  á  centell 
I  ico. 

Textura  en  fibras  divergentes  en  estrei 
paralelas  que  varían  desde  finas  hasta  gn 
tiene  estriadas  en  florones  y  es  mas  lusl 
rccL-is,  rarívez  algo  curvas. 

Fragmentos  cuneifitrmes  y  en  astillas. 

Tiene  dos  especies  de  partes  separai 
grandes,  medianas  y  pequeñas  terminada: 
wis  6  delgadas  que  las  envuelven:  las  pri 
neiformes.  Esta  es  la  que  se  llama  estrui 

Las  caras  de  separación  de  lustrosas  á 

Opaco. 

Raspadura  roja  de  sangre. 

I),  de  7  á  7,  5:  mas  &  menos  quebradi 

Al  soplete  según  Widenmann  se  pone 
magnetismo  según  Haily:  no  se  funde  p( 
cual  le  comunica  un  verde  aceituna  amai 

Su  criadero  es  en  velas  anchas  casi  sie 
tivas,  rara  vez  en  las  de  transición,  y  se  d 
Le  acompañan  cuarzo,  jaspe,  guijarro 
com]>acto  y  aun  marganesa  gris,  la  cual 
parece  que  comimica  mas  dureza  al  hier 
Catorce  y  otras  partes. 

La  hematita  y  aun  el  hierro  rojo  ce 
ios  metales. 
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HlESRO   MAGNÉTICO.       - 

OcUhedral  Iron-ore,  M.  y  Jam. — Oxydulated  Iron,  Ph. — Mag- 
neteiscnstein,  W. — Fcr  oxydulé,  H. 

I.  Cojirif. 

Negro  (le  hierro  perfecto:  rara  vez  está  tomado  de  hierro  pavo- 
nado. 

En  masas,  diseminado  y  en  los  cristales  de  la  figura  37  lam.  8. 

Se  halla  ademas  en  el  octaedro  piramidal  lam.  8  lig.  38.  La  fi- 
gura a,  es  el  octaedro  regular:  la  b,  es  el  mismo  con  las  aristas 
truncadas,  y  creciendo  estos  truncamientos  resulta  la  ñgura  c. 

Juntándose  dos  segmentos  de  octaedro  p3r  las  caras  anchas  re- 
sultan gemelos  como  los  de  la  espinela  y  del  diamante  lam.  3  fíg. 
7  IcL  fl. 

Iriis  cristales  pequeños  y  muy  pequeños,  rara  vez  mediónos 
embutidos  porfid  osa  mente,  es  decir  como  están  los  cristales  de 
feldespato  en  el  pórfido,  en  c]orÍt&  apizarrada,  6  agrupados. 

Las  caras  del  dodecaedro  rombal  rayadas  en  la  larga  diagonal, 
las  del  octaedro  piramidal  lisas  y  curvas:  las  demás  lisas. 

Por  fuera  de  lustrosos  á  resplandecientes. 

Por  dentro  de  poco  lustroso  á  lustroso  de  lustre  metálico. 

Textura  desí^al  de  grano  pequeñoy  fino,  á  veces  también  ho- 
josa de  cuádriple  crucero  paralelo  á  las  caras  del  octaedro:  rara 
vez  pasa  á  concíiidea  pequeña  imperfecta. 

Fragmentos  romos:  los  del  hojoso  octaedros. 
Tiene  el  que  está  en  masas  partes  separadas  granudas  medianas, 
pequeñas  y  finas,  tanto  que  pasan  á  formar  textura  compacta:  á  ve- 
ces eslan  reunidas  en  otras  testáceas  en  zigzaque. 

Raspadura  negra. 

D,  7,  25:  agrio:  poco  resistente  el  que  carece  de  partes  se- 
paradas, y  el  otro  quebradizo. 

P.  de  4,  9  á  5,  2. 

Tiene  magnetismo  polar  en  términos  que  no  solo  es  atraído  pol- 
los dos  estremos  de  la  aguja,  que  era  lo  que  se  llamaba  antes  re^ 
tracíorio,  sino  que  atrae  al  uno  y  repele  al  otro  6  es  aíraclorío, 
tomo  que  es  el  verdadero  imán.  Parece  que  solo  el  hierro  de  los 
terreros  y  de  la  superficie  es  atractorio,  y  que  no  hay  ninguno  en 
las  grandes  profundidades  de  las  minas,  mientras  no  haya  estado 
espuesto  al  aire. 

Al  soplete  según  Widenmann,  se  vuelve  algo  pardusco  y  disol- 
viéndose en  el  vidrio  de  bórax  le  dá  un  verde  puerco.  Tiene  28 
partes  de  oxídulo  y  73  de  oxido,  6  un  átomo  de  protoxido  y  8  de  tri- 
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niáo,  que  se  pudieran  expresar  por  Fe  Fe*, 
jralogicayF*. 

En  montañas  primitivas  de  gneis,  micapiz: 
rocas  de  hornblcnda  y  serpentina,  que  son 
;  la  micapizarra,  en  mantos  á  veces  tan  gruí 
ontañas  enteros  como  en  Suecia:  nunca  s 
;tas.  Se  halla  también  en  ojos  y  cristales  di 
ta  y  roca  verde  porfidosa  de  los  terrenos  in 
cion;  y  aun  en  bs  productos  ígneos,  en  lai 
toba  hasállipa.  De  la  destrucción  de  los  últi 
le  proviene  la  arena  ferruginosa  titanírera  c 
8  rio9  y  en  las  orillas  del  mar,  á  reces  con  1 
1  funde  con  ventaja. 

Le  acompasan  piedra  radiante,  mica,  horn 
,  cuarzo,  granate  y  asbesto,  y  pirita  sulfure 
J,  cobre  amarillo,  abigarrado  y  sulfúreo:  t 
1  echan  á  perder  en  la  fundición  sacándolo 
1  rusiente;  las  piedras  sin  exceptuar  el  cuar 
cal  y  la  clorita  lo  mejoran.  Y  asi  el  hierra 
mejor  hierro  forjado;  el  colado  es  espese 
indirse  por  <|Uc  no  necesite  mucho  fundente 
ad  de  ser  tordo,  ó  de  [|ue  la  misma  cantidad 
or  de  carbón,  que  otros  minerales  de  hierro 
itrc  Valladolid  y  Coalcoman,  y  junto  á  Zim 
las  partes. 


Fbanklinia.  Zn  Fe  +  Mu 

lodecohedral  Ii-on-ore,  M. — Frankliníte, 
lili. — Frankünit,  Uerthier. — Fcrrat  de  ; 

Ne(;ra  de  hierro. 

En  masas,  diseminada,  y  en  granos:  algur 
is  aristas  truncadas  6  biseladas  como  en  la  1 
,  es  decir  con  las  caras  del  dodecaedro  y  de 

Lo  superficie  de  los  cristales  lisa  de  lustre 

Textura  hojosa  imperfecta  que  se  parte  m: 
L:  la  transversal  concfiidca  y  desigual. 

Portes  separadas  granudas  muy  incorpora* 

Raspadura  parda  rojiza  &  roja  pardusca, 
ierro  magnético,  al  cual  se  parece  mucho,  e 

D.  de  8  á  8,  5:  agria:  P.  5,  35. 


SOI 

Es  atraida  por  el  imao  sin  virtud  polar. 

Por  sí  sola  se  obscurece  mas,  cuando  se  calienta;  y  al  fuego  de 
educción  se  forma  en  el  carbón  una  pegadura  blanca  de  zinc.  El 
>6ra\  Ix  disuelve  bien  y  toma  e)  color  de  marganesa  á  la  llama 
Klerior:  el  vidrio  saturado  se  pone  opaco  al  enfriarse  y  con  el 
opio  á  pausas.  La  sal  fosfórica  la  disuelve  bien  en  vidrio  blanco: 

10  «c  descubre  el  color  del  marianeso  hasta  que  el  vidrio  haya 
lisuelto  lo  bastante  para  que  al  enfriarse  se  vuelva  opaco.  Con  so- 
d  da  humo  de  zinc  i  un  buen  fuego  de  reducción:  en  ta  hojiUa  de 
«latina  se  pone  verde  claro.   La  disolución  de  cobalto  comunica 

11  polvo,  que  es  amarillo,  un  color  verde  amarillento  en  los  bordes, 
)cro  nada  de  verde  azulado  ní  se  funde  en  las  orillas. 

Berlhier  sacd— 

Peróxido  de  hierro      -    -    66 

Oxido  de  zinc    -    -    -    -     17 

Oxido  rojo  de  marganeso       16 
adviniendo  que  como  atrae  la  aguja  magnética  no  puede  estar  cl 
hierro  eu  estada  de  peróxido. 

Se  halla  con  oxido  rojo  de  zinc  en  la  Nueva  Jersey  en  la  Amé- 
rica del  Norte,  y. los  cristales  están  udos  embutidos  en  él  y  otros 
m  espato  calizo  con  la  particularidad  de  ser  aquellos  mas  perfec- 
x)8:  es  observación  de. M. 


Cobalto  keqho.  Co  Mn  +  3  Aq. 

íchwarzer  Erdkobold,  W. — ^Kobaltschviürze,  Haitsm. — Eobalt- ' 
manganerz,  Bb. — Cobalt  oxidé,  H. — Cobalto  terroso  negro  de 


L  Desmoboradizo. 

Negro  de  pez  6  pardusco  que  se  acerca  á  veces  á  pardo  musco. 

Consta  de  partículas  gruesas  mates,  pulverul entes,  que  tiznan 
[>oco,  y  están  poco  coherentes,  las  mas  veces  sueltas. 

Lustroso  en  la  raspadura. 

Muy  árido  al  tacto  y  ligero. 

Al  soplete  según  Widenmann  dá  humo  blanco  arsenícal  que  ae 
[>ega  algo  al  carbón,  y  si  se  trata  con  vidrio  de  b6ntx  lo  tifle  de 
jn  hermoso  azul. 

Abunda  en  Saalfeid  en  Turinge. 

II.  EhdcbkcidA. 
Negro  azulado.  .-;í-'': 


£02 

En  masas,  en  pegaduras,  en  pequeSos  ri 
forma  de  musgos,  estalacüüco,  muy  rara  ve] 
con  impreaiones  piramidales. 

E!stas  figuras  tieneo  la  superficie  lisa  y 
liante. 

Por  dentro  mate,  á  Teces  centellante  de 

Textura  terrosa  fina:  la  grande  á  veces  c 

Fragmentos  algo  romos. 

Sin  partes  separadas. 

El  cone6ideo  laa  tiene  á  veces  testáceas  d 
dirección  de  la  superficie  arriñonada. 

Opaco. 

Raspadura  del  mismo  color  y  de  lustre  t 

Tizna  poco  y  se  puede  escribir  con  él. 

Muy  Uando  de  1  i  1,  S. 
,     D6ctl,  sobre  todo  recién  sacado  del  criad 

P.  S,  S  según  Br. 

Por  8(  solo  da  agua  de  olor  empireumúl 
le  poco  á  aráénico  y  no  se  funde.  El  b6rax 
suelven  con  el  color  azul  de  cobalto  tan  ir 
observar  ninguna  otra  reacción.  La  sosa 
hilo  de  platina  da  una  masa  muy  teñida  de 
la  sosa  verde  y  transparente,  y  tratándola  p 
se  saca  un  metal  blanco  poco  magnético  q 
el  color  de  hierro,  pero  al  mismo  tiempo  i 
dad  de  ponerse  blanca  de  leche  al  enfriarse 
servado  mas. 

Está  compuesto  de  los  óxidos  de  coba 
con  agua;  i  saber  76,9  de  los  primeros  y  : 
gun  DSbereiner. 

Es  muy  estimado  en  las  manufacturas  p< 

[iroduce,  y  por  que  no  hay  que  reverberarl 
uego  con  álcali  y  arena. 

En  Saalfeld  y  sus  cercanías  en  la  mas  antij 
za  de  capas,  principalmente  en  la  ferrugii 
betunmarga,  en  vetas  angostas  y  en  cintas 
dolas  del  todo  6  con  espato  pesado,  hiern 
cobalto  rojo,  &c.  Cuando  esta  solo  forma  c 
sas  figuras  en  los  respaldos,  y  el  desmoron 
casi  como  el  hoUin  en  las  chimeneas.  Si  fui 
del  cobalto  arsenícal,  se  hallarla  también  ei 


letahedral  Copper-ore,  M,  y  J, — Red  oxide  of  Copper  y  0xi- 
dukted  Copf>er,  Ph. — RoÜiluipfererz,  W. — Kupferoxydul, 
B.— Cuivre  oxidulé,  H. 

I.  Compacto. 

Entre  rojo  de  cochinilla  obscuro  y  gris  de  plomo. 

En  masas,  diBemínado  y  en.una  especie  de  figura  arriRonada. 

Por  dentro  fuertemente  centellante  que  pasa  á  poco  lustroso  de 
Listre  Bemimetálico. 

Textura  igual:  fragmentos  poco  agudos:  opaco. 

Raspadura  de  un  rojo  puerco  de  ladrillo  y  mas  lustrosa,  y  en  lo 
lemaa  conviene  con  la  especie  siguiente,  aunque  es  mas  escaso  y 
iempre  incorporado  con  malaquita. 

II.  Hojoso. 

Color  el  mismo  del  anterior. 

En  masas,  diseminado,  en  pegaduras,  á  veces  en  películas  en- 
costradas, cariado  yen  los  cristales  de  la  lig.  39  lam.  S:lalet  des 
íl  cubo  con  las  caras  del  dodecaedro;  y  la  ñgura  grande  e)  octae- 
Iro  P  coii  las  caras  del  cubo  a,  las  del  dodecaedro  e  y  las  del  oc- 
aedro  piramidal //.* 

Ijos  cristales  pequeños  y  muy  pequeños,  rara  vez  medianos, 
MT  lo  común  agrupados,  á  veces  embutidos  solitarios. 

Por  fuera  lisos:  los  dodecaedros  rayados  en  la  larga  diagonal; 
7  los  embutidos  revestidos  de  cobre  verde  y  otros  de  malaquita. 

Por  fuera  resplandecientes  y  lustrosos  do  lustre  de  diamante 
jue  se  acerca  al  semimetálico:  por  dentro  lustrosos  del  mismo. 

Textura  imperfectamente  hojosa  de  cuádriple  crucero  paralelo 
I  las  caras  del  octaedro;  y  asi  sale  este  mas  perfecto  que  el  exae- 
Iro  ú  dodecaedro  rombal.  La  textura  pasa  á  desigual  de  grano 
lequeao  y  fino,  y'aun  de  hojosa «ncubíerta  á  coQcbídea  plana. 

Fragmentos  poco  agudos. 

Tiene  i  veces  partes  separadas  granudas  esquinadas,  medianas, 
>equeBas  y  ñnas. 

Él  que  está  en  maaaa  opaco,  á  lo  sumo  trasluciente-  en  los  bor- 
les: los  cristales  traslucientes  que  pasan  í  semitransparentes  de 
limpie  refracción  como  es  natural. 

Raspadura  entre  roja  de  sangre  y  de  escarlata. 

Semiduro  de  4,  5  á  5,  SS. 

^  *  E*  curíoao  qoe  lu  rasiju  y  olroi  utensilioa  de  cobre  espucitoa  largo 
¡«mpo  i  lá  intemperie  te  conñerten  en  un  tejido  de  citoi  cmtmleí,  inientTM 
lue  1»  wipetflcie  exterior  m  ciAre  de  donuo  de  cobre  i  recei  enit*lÍMda. 
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Agrio,  quebradizo. 

P.  de  5,  7  ll  6,  1  según  Br. 

Al  soplete  sobre  carbón  se  reduce  facilmer 
efervescencia  con  b6rax  y  le  tiile  de  verde  doni 
quedando  un  eranito  de  cobre  puro. 

El  análisis  de  Chenevis  se  acerca  Á  la  formul) 
Cobre   -     -     -     88,5 
Oxígeno     -    -     11,5 
6  dos  átomos  de  cobre  y  uno  de  oxíecno. 

Pertenece  á  la  formación  del  cobre  amarillo 
carbonato  de  cobre,  ks  mas  veces  en  vetas,  y  le 
nativo  y  malaquita,  con  la  particularidad  de  esta 
debajo  como  mas  antiguo,  sobre  él  el  rojo,  y  sol 
«luita  como  precipitado  mas  nuevo.  En  Méxic 
Juan  Huelomo. 

III.  Capilar. 

Cuivre  oxidulé  capjllaire,  11. 

Rojo  de  carmin  que  con  el  tiempo  se  pone  mi 
i'ido. 

En  cristales  capilares  que,  segim  Phillips,  soi 
dos  perfectos,  6  cubos  prolongados  biselados  ei 
octaedros  prolongados,  entretejidos  á  veces  en  : 
confusamente  como  el  antimonio  plumoso  sobn 
de  cobre,  especialmente  cobre  negro  b  polvorilla 

Por  fuera  de  lustrosos  á  poco  lustrosos  de  lust 

Parecen  traslucientes  y  los  hay  transparente 
quien  dice  también  que  ocupan  las  cavidades  de  u 
y  que  se  hallan  en  granito  descompuesto. 


Polvorilla  de  cobbe. 

Copper-black. — Kupferschwarze,  \V. — Kupferoi 
noir. 

Color  negro  pardusco  que  tira  rara  vez  á  negn 
Rara  vez  en  masas  y  diseminado,  mas  bien  en 

vcstimiento  sobre  cobre  amarillo  y  otros  mineral 
Consta  en  general  de  partículas  mates  pulven 

finas,  y  mas  b  menos  coherentes. 
Tizna  poco:  raspadura  poco  lustrosa:  árida  y 
Al  fuego  de  oxidación  se  funde  en  una  bolita 


Í05 

.icncle  pronto  wbre  f¡\  carbón  y  se  reduce  en  ia  p»rte  inferior. 
W  fuego  de  reducción,  auna  temperatura _i]ue  no  es  bastante  pnra 
undir  el  cobre,  se  reduce  el  oxido,  tomando  el  lustre  metálico 
leí  cobre;  pero  en  cuanto  se  deja  de  soplar,  se  oxida  en  el  momen- 
Lo  la  superficie  poniéndose  negra  6  parda:  con  mas  calor  se  funde 
en  glóbulo  de  cobre.  Con  bfirax  al  fueg;o  de  oxidación  se  disuelve 
racilmente  convírtiÉndose  en  un  hermoso  vidrio  verde  que  al  fue- 
go <le  reducción  pierde  ol  color;  pero  en  el  momento  en  que  se 
cuaja  el  vidrio,  toma  el  color  rojo  del  cinabrio  volviéndose  opaco. 
Si  es  impuro  el  oxido  do  cobre  se  pone  el  vi/lrio  pardo  obscuro,  y 
adquiere  el  aspecto  de  esmalte  solo  cuando  rc  sopla  á  pausas.  Si 
es  mayor  la  cantidad  de  cobre,  una  parte  del  metal  se  reduce  á 
glóbulo  que  se  saca  partiendo  el  vidrio.  Ij»  sal  fosff>ricale  disuel- 
ve con  el  mismo  color.  Si  es  corta  la  cantidad  de  cobre  se  vuelve 
el  vidrio  al  fuego  de  reducción,  rojo  de  rub!  y  í  veces  transpa- 
rente en  el  momento  en  que  se  cuaja;  casi  siempre  es  rojo,  opaco 
y  Á  modo  de  esmalte. '  Si  el  cobre  es  tan  poco  que  no  baste  el  fue- 
go de  reducción  á  prodíicir  la  reacción  del  oxídulo,  se  agrega  un 
poco  de  estaño  tanto  ii  vidrio  de  b5rax  como  al  de  la  sal  fosfórica  y 
se  sopla  un  momento;  el  vidrio  blanco  se  pone  rojo  y  opaco  al 
enfriarse.  Si  se  sopla  demasiado  se  precipita  el  cobre,  en  forma 
metálica,  especialmente  de  la  sal  fosf6rica  y  se  destruye  el  color. 
L<a  sosa  disuelve  al  oxido  de  cobre  en  el  bilo  de  platina,  formando 
vidrio  verde  que  al  enfriarse  pierde  el  color  y  se  vuelve  opaco. 
El  carbón  absorve  la  masa  y  reduce  el  metal.  Quizá  no  bay  otrp 
método  de  descubrir  el  cobre,  por  jwco  que  sea,  como  el  de  la  re- 
ducción, en  los  casos  en  que  no  esté  ligado  con  otros  metales  que 
se  puedan  reducir  al  mismo  tiempo  y  disfracen  sus  propiedades: 
entonces  se  usa  bórax  con  estallo:  si  hay  cobre  y  hierro  juntos  se 
reducen  ambos  metales  por  esta  prueba  de  reducción  en  parteci- 
llas  que  se  distinguen,  por  el  color  y  se  pueden  separar  con  el 

Sale  mas  rico  en  la  fundición  el  cobre  amarillo  que  tiene  polvo- 
rilla; y  se  halla  con  malaquita  y  cobre  sulfúreo  y  revistiendo  las 
rajas  del  amarillo  casi  en  todas  las  formaciones  de  cobre,  y  se  be- 
neñcia  junto  con  el. 


Polvorilla  de  MidtrELO. 

NickelBchwSrze,  Havsm. 

Parece  compuesta  de  oxido  de  niquelo  y  ácido  arsenioso,  y  re- 
sultar de  la  descomposición  del  metal  de  niqueloí  se  cria  con  él 
en  Riegelsdorf  en  Hesse. 
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LlTABQWIO    KATIV( 

Oxido  amarillo  de  plomo.  Noe^erat  d 
fundición;  pero  se  halla  junto  &  Ai^-la-C 
■macion  de  acarfco.  Su  análisis  di&áJ 
)mo  y  3,64  de  ácido  carbónico.  No  lo  c 

AZARCOK. 

Mennige,  B.  y  Bk.— -Plomb  oi 

De  rojo  de  escarlata  al  de  aurora  que  tii 

En  masas,  diseminado,  en  pegaduras  y  c 

!es  de  cuarzo.' 

Mate  y  á  veces  poco  lustroso  de  lustn 

<co  al  de  vidrio. 

Textura  terrosa  6  desigual  que  se  ace 

ma;  á  veces  con  vestigios  de  los  crucer 

Raspadura  roja  de  aurora. 

Blando  y  desmoronadizo. 

Ai'ido  al  tacto:  muy  quebradizo.  P.  4, 

El  piiolo  se  pone  negro  cuando  se  ca 

ipezar  á  rusentarse  en  oxido  amarillo: 

rmoso  de  un  amarillo  obscuro,  el  cual  i 

n  efervescencia  á  glCbulo  de  plomo. 

Su  fórmula  Pb  indica  10  de  o:(fgeno  y 

Se  pone  pardo  en  ácido  nítrico  dilu)d( 

1  efervescencia.  Smithson  ha  visto  cubi 

is  por  defuera  en  azarcón. 

En  mi  segundo  discurso  de  las  vetas 

éxico  de  2  de  noviembre  de  IS02,  dcscr 

s  de  una  almendrilla  que  abunda  de  ho 

n  como  sigue: 

Rojo  de  jacinto  puerco  con  raspadura 

píete  sobre  carbón,  y  hace  efervescencia 

struye  su  color:  Este  no  se  si  habrá  resi 

>n  de  la  galena,  pues  no  he  liallado  ningí 


OCBE    D£    BISMUTO 

Wismuthoker,  W.  — Wismuthoiyd,  B. 

Amarillo  pajizo  que  pasa  por  un  lado  á 
Mito,  y  por  otro  al  verdegay  y  manzana. 


«or 

Por  lo  común  diseminado  é  iacorporado  con  otros  f6silea,  espe- 
cialmente con  bismuto  nativo,  y  en  pegaduras  ó  mas  bien  en  re- 
vestimiento: rarísima  vez  reticular. 

Por  dentro  de  centellante  i  poco  lustroso  de  lustre  de  cera  y 
aun  dedianuuite. 

Textura  desigual  de  grano  pequeño  y  ñno,  &  terrosa  fina. 

Fragmentos  romos. 

Blando  que  se  acerca  í  muy  blando:  poco  agrio  y  quebradizo. 

P.  4,  3  aunque  probablemente  pesa  mas. 

Por  ri  solo  se  funde  fácilmente  el  oxido  de  bismuto  sobre  la  ho- 
jilla  de  platina  en  una  masa  parda  obscura  que  después  de  fria  eo 
de  un  amarillo  bajo:  se  reduce  á  un  fuego'  tuerte  y  agujerea  la 
platina.  Sobre  cai^n  da  uno  6  muchos  globulitos  metálicos.  El 
bbrax  le  disuelve  sin  color  en  la  llama  exterior  y  se  reduce  en  la 
interior  dando  vidrio  gris  turbio  porlos  granitos  de  bismuto  dise- 
minados. La  sal  foBJbrica  lo  disuelve,  el  vidrio  es  pardo  cetrino 
en  caliente,  pero  se  destiñe  aunque  no  del  todo  al  enfriarse.  Al 
fuego  de  reduccion,especialmente  si  se  agrega  cstaRo,sale  vidrio  cla- 
ro blanco  en  caliente  que  se  vuelve  opaco  y  gris  negruzco  al  cua- 
jarse, como  sucede  con  el  o&idulo  de  cobre,  e\ceptuando  el  color 
rojo  que  este  toma. 

Sus  relaciones  geognósticas  son  las  del  bismuto  nativo. 


Pezblenda.   U. 

llncleavable  üranium-ore,  M. — Lo  mismo  y  Pítch-ore,  Ja». — 
Pitch-blende,  Ph. — Pecherz  (Uranpecherz)  W. — Pechurari, 
Hausu.— Urane  oxidulé,  H. 

Negra  agrisada  obscura  que  se  acerca  al  negro  de  hierro,  y  tal 
cual  vez  á  negra  pardusca  o  de  cuervo. 

En  masas,  rara  vez  diseminada,  algunas  arriñonada. 

Por  fuera  poco  lustrosa. 

Por  dentro  de  lustrosa  í  poco  lustrosa  de  lustre  de  cera,  que  se 
acerca  á  semimetálico. 

Textura  en  grandes  conc6ides  y  planas,  rara  vez  pasa  á  desi- 
gual de  grano  grueso. 

Fragmentos  algo  agudos. 

Propende  á  formar  partes  granudas  esquinadas  medianas  y  pe- 
queñas: muy  rara  vez  las  tiene  testáceas  arriñonadas  y  gruesas 
que  cortan  i  otras  en  barras  cortas  y  cuneiformes  con  caras  de  K- 
paractoD  lisas  y  lustrosas. 

Opaca. 

Conserva  en  la  raspadiura  su  color  y  lustre. 
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Scmidura  de  6  ¿  6,  75:  agria,  algo  que 
6,  5. 

No  se  funde  por  si  sola,  pero  en  las  pinza: 
de  verde.  En  bóra^  se  disuelve  el  o>  ido  en  v 
que  al  fuego  de  reducción  se  pone  verde  pi 
puede  renovarse  el  color  amarillo  en  el  h 
sobre  carbón  es  muy  difícil.  El  vidrio  ven 
to  punto  se  puede  poner  negro  con  el  soplo  ; 
cido  i  esmalte  ni  cristalino.  Con  la  sal  íbsfi 
tina  al  fuego  de  oxidación  da  vidrio  amarii 
pone  pajizo  tirando-á  verde:  ai  fuego  de  i 
vidrio  verde  que  se  potie  mas  hermoso  al  er 
se  puede  sacar  otro  color  sobre  carbón,  bien 

fo  de  oxidación.  Con  so.sa  no  se  dÍBuelve, 
uccion  da  elobulitos  metálicos  de  hierro  y 

En  este  descubrió  Klaproth  el  metal  que 
de  él  86,5  de  uranio  y  2,5  de  hierro-  Según 
bien  arsénico,  cobre,  zinc  y  cobalto. 

En  montañas  primitivas  en  vetas, con  mine 
ño:  le  acompañan  en  las  primeras  galena,  o 
plata  nativa,  brunoes]>ato  y  los  demás  mine 

Da  bellos  colores  oaranjado  y  aegro  6  h 
vidria  y  se  cuece. 


Pyramtdal  Tin-ore,  M.  y  Jam. — Oxide  of 
W. — Zinnerz,  Leohh. — ^Etain  oxidé,  H. 

Pardo  musco,  de  clavo,  de  pelo,  rojizo  } 
pasa  á  negro  de  pez,  puro  y  agrisado:  del  ú 
to,  ceniciento  y  aun  i  blanco  aerisado:  del  g 
rillo  de  isabel  y  de  topacio,  y  a  rojo  de  jací 
estos  colores:  muy  rara  vez  está  tomado. 

En  masas,  diseminado  de  todos  tamaños 
en  pedazos  e.squinados  romoe,  y  en  granos, 
lizado  como  en  la  fig.  40  lam.  9. 

La  figura  a,  es  el  octaedro  obtuso  primit 
de  cuyo  truncamiento  en  las  esquinas  lateral 
gundo  prisma  e:  la  fig.  &  es  el  octaedro  con 
yo  truncamiento  en  las  aristas  terminales  hf 
anterior. 


La  mayor  figura  representa  el  coníunto  de  las  caras  observadas 
hasta  ahora:  /y/'  son  las  caras  de  \n  pirámide  común:  e  y  e'  las 
de!  prisma  que  se  observan  comunmente.  Las  fipiras  c  y  d  son 
gemelos:  la  c  es  la  mas  norriente,  en  que  porciones  Iguales  de  dos 
cristales  semejantes  se  reúnen  por  una  cara  común  paralela  á  la 
cara  P :  en  la  rf  se  repite  varias  veces.  Las  caras  t  lisas  y  convexas, 
E)  rayadas  y  escabrosas,  las  Pyy  pavadas  paralelamente  i  sus  aris- 
tas de  combinación;  las  figuras  imitativas  ásperas. 

Los  cristales  grandes,  medianos,  pequeños  y  muy  pequeños: 
los  prismas  cortos  y  gruesos,  rara  vez  en  agujas,  adherentes  solita- 
rios, &  embutidos  y  agrupados.  Su  supei^cie  lisa  í>  rayada,  y  re»- 
plandeciente  6  lustrosa. 

Por  dentro  varía  según  la  textufa  de  resplandeciente  á  poco 
lustroso  de  lustre  de  diamante,  que  tira  al  de  vidrio  y  cera. 

Textura  desigual  de  grano  grueso  y  pequeño  que  pasa  á  concoi- 
dea pequeña  é  imperfecta:  á  veces  hojosa  plana  do  cuSdriple  cru- 
cero paralelo  á  las  caras  del  prisma  n,  y  á  sus  diagonales:  en  las 
variedades  de  color  claro  es  i  veces  espejado  el  crucero:  aun  se 
notan  otros  dos  paralelos  á  las  caras  del  apunUmiento  obtuso  de  la 
misma  figura  P. 

Fragmentos  poco  agudos. 

El  que  está  en  masas  tiene  partes  separadas  granudas  esquina- 
das medianas,  pequeñas  y  finas. 

Opaco  ú  trasluciente  en  los  bordes;  solo  el  amarillo  y  el  gris  lo 
son  del  todo  y  aun  semitransparentes.  Cuanto  mas  tira  á  negro 
tiene  generalmente  mas  lustre  de  vidrio  y  mas  opacidad;  cuanto 
mas  claro  mas  lustre  de  diamante  y  mas  transparencia. 

D.  de  S  á  9 :  agrio,  quebradizo.  P.  de  6,  7  á  7,  I ;  y  es  extraSo 
que  pese  tanto  el  oxido  cuando  el  metal  es  mas  ligero  que  otros 
cuyos  óxidos  solo  pesan  7,  2. 

El  oxido  de  estaño  puro  se  puede  reducir  enteramente  i,  un 
fuego  fuerte  y  continuado  de  reducción  sin  adición  alguna,  solo 
si  se  necesita  alguna  práctica  en  el  soplete.  En  bórax  se  disuelve 
muy  lentamente  y  en  corta  porción  en  vidrio  transparente,  que  se 
mantiene  lo  mismo  después  de  frió.  No  se  pone  blanco  de  esmal- 
te con  el  soplo  á  pansas,  pero  si  después  de  haberse  enfriado  bien 
el  vidrio  saturado,  se  expone  un  rato  d  la  llama  exterior  hasta  que 
empiezc  á  rusentarse,  se  vuelve  opaco,  pierde  su  forma  redonda 
y  produce  una  cristalización  confusa:  no  se  muda  el  color  del  vi- 
drio al  fuego  de  reducción.  En-la  sal  fosf6rica  se  disuelve  tam- 
bién poco  y  lentamente  y  da  un  vidrio  transparente,  y  si  se  agre- 
ga oxido  de  hierro  pierde  este  la  propiedad  de  teñir  el  vidrio.  Ya 
se  entiende  que  cierta  cantidad  de  oxido  de  estaco  quita  el  color  á 
una  cierta  porción  de  oxido  de  hierro,  y  que  el  sobrante  tiñe  el 
vidrio  como  si  no  hubiera  estaíio.  La  presencia  del  ara6nico  pone 
SD 
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1-  vidrio  turbio.  Con  sota  eo  el  hilo  de  plai 
«scencia  eo  una  masa  esponjada  sin  fundir,  q 
an  mas  sosa.  Sobre  carbón  se  reduce  facilm< 
tño.  Los  metales  de  estaño  que  tienen  tin 
ificultad  eon  sosa,  bien  que  se  puede  percibí 
'  agregando  un  poco  de  bórax  se  hace  la  re 
aent£.  El  estaño  es  mnchss  reces  accidenta] 
ual  entra  en  muy  corta  cantidad  en  la  comfa 
«tes  de  tántalo,  titanio  y  uranio,  y  quizá  ot 
|ue  rara  vez  se  descubre  por  la  vía  hi'imeda; 
an  con  sosa  al  fuen>  de  reducción,  especialm 
ndo  el  hierro,  dejan  un  globulito  de  estafio 
ea  maa  que  medio  por  cients  del  fÍMiil  que  s 
o  no  es  mucho,  se  puede  impedir  su  reduce) 
i  la  prueba  de  reducción  con  aoMu 
Su  anuíais  di6  á  Klaproth: — 

Oxido  de  estaño  •    -    •    ■ 
Oxido  de  bieiTO  -    -    -    - 

Siliaa 

Es  propio  de  las  montañas  primitivas  doni 
;n  vetas  y  en  cúmulos,  que  son  trozos  de  moi 
odas  direcciones  por  cintas  de  estaño  i  ve 
iróximas  unas  á  otras,  de  suerte  que  se  «rran 
arloi  mas  parece  que  los  depósitos  mas  nuoi 
¡Btán  en  los  granitos  b  pórfidos  colocados  ent 
jizarra  y  subiardinadoB  por  consiguiente  al  g 
undo  su  lugar.  Se  halla  también  con  abund 
ntermedios  6  de  transición,  en  las  p6rñdos  ) 
lu  base.  Beudant  dice  que  también  se  halla 
f  cita  las  cintas  que  arman  en  el  pórfido  de  li 
Felipe,  con  azogue:  esta  observación  única 
Barón  de  Humboldt  En  las  vetas  se  cria  co 
lato  flúor,  litomarga,  estatita,  topacio  blaní 
ilion  y  ademas  con  moübdena,  pirita  aneni 
la,  hierro  espejado,  &c. 

Se  funde  para  sacar  el  estado.  Las  mió: 
10,000  quint^es  al  año. 


Estaño  db  CosittiiXLE 

?¡brou8  oxide  of  Tin,  Wood-Tin. — Komis 
Etain  oxidé  concretionné,  H. 

Pardo  de  pelo,  de  madera  y  rojizo,  el  cual 
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lusco  y  í  pardo  de  clavo:  el  de  madera  pasa  por  el  gris  asiari- 
Jento  al  amarillo  de  Isabel:  por  fuera  aparece  negro  como  el  hier- 
ro pardo  fibroso.  Estos  colores  alternan  en  zonas  angostas  y  muy 
ingostas,  concéntricas  arriBonadaK 

Estalaetitico  y  en  piedras  rodadas,  entre  las  cuales  tienen  algunas 
la  forma  primitiva  de  pequeños  ríñones  y  bolas,  y  otras  la  de  gra- 
nos: rara  vez  con  impresiones  piramidales  de  cuarzo.  Su  superfi- 
cie áspera  6  granosa  y  de  poco  lusb-osa  i  centellante. 

Por  dentro  centellante  de  lustre  de  seda  6  casi  mate. 

Textura  en  fibras  muy  sutiles  rectas  y  divergentes  en  ramilletes, 
que  pasa  á  compacta  y  astillosa  con  el  menor  lustre. 

Fra^entos  en  pequeñas  astillas  6  cuneiformes. 

Partes  separadas  granudas  esquinadas,  grandes  y  medianas,  cor- 
tadas por  otras  testáceas  delgadas  y  encorvadas  ea  la  dirección  de 
los  ríñones  de  la  superficie,  lo  que  llamaba  Wérner  estnictura 
perí'ecta  de  hematita. 

Opaco. 

Kaspadura  gris  que  pardea  algo. 

D.  de  7,  5  á  8:  agrio,  quebradizo  y  P.  del  pardo  rojizo  y  rojo 
pardusco  de  Guenajuato  6,  3  según  Br. 

Al  soplete  sobre  carbón  se  pone  rojo  pardusco,  y  cuando  est& 
rusiente  chisporrotea  con  mucha  fuerza:  Nvidenmano  no  lo  pudo 
fundir  ni  reducir  por  si  solo,  ni  con  vidrio  de  b&rax. 

Vauquelin  analizb  el  de  Europa,  y  Collet  DescotiU  el  de  Ouant» 
juato:  el  primero  obtuvo- 
Óxido  de  estado  -----    91 
Oxido  de  hierro  -    .    -    -    -      9 
y  el  segundo- 
Oxido  de  estado  -----    95 
Oxido  de  hierro    -----      5 

No  concibo  como  pueda  juntar  M.  este  y  el  anterior  en  un 
señero  siendo  el  oxido  de  hierro  aquí  esencial,  pues  le  comunica 
b  estructura  de  hematita  y  los  colores  pardos.  Si  en  general  for- 
ma sus  especies  b  gÉneros  por  la  cristalización,  dureza  y  peso,  es- 
te no  se  ha  visto  nunca  cristalizado,  y  su  dureza,  y  peso  son  mu- 
cho menores  que  los  del  metal  de  estaño:  sin  duda  es  una  incon- 
secuencia. 

Solo  en  terrenos  de  lavaderos;  pero  verisímilmente  se  hallará 
en  las  montados  en  vetas  y  en  mantos.  Jameson  dice  que  se  halla 
en  Guanajuato  en  p&rfido  de  trap  6  traquitico?  Es  de  tanta  varie- 
dad de  colores  según  Sonnescbnúd  que  éa  moa  fácil  enumerar  los 
que  le  fidtan. 


AOUA. 

Liquida,  mniparente,  sin  olor  ni  sabor  y  su  P.  1. 


SIS 

Se  compone  según  Bcrcelip  de 

Oxígeno  -     .     S8,94 
Hidi^geno    -     11,06 

En  su  estado  natural  tiene  sales,  gases  y  otras  substancias  dis 
tas,  que  influyen  en  su  olor,  sabor  y  peso.  Si  la  temperatun 
altaó  baja  se  convierte'en  vapor  6  yelo:  los  í~"'"'""  '        '    ' 
la  nieve  ae  dice  que  pertenecen  al  sistema  roí 
do  comunmente  su  figura  la  de  una  estrella  d< 
á  la  del  carbonato  de  plomo,  pertenecerán  acá: 
tico.   Por  otra  parte  el  Dr.  Brewster  ha  obse 
solo  sistema  de  añil  los  colorados,  lo  que  indic 
ble  refracción;  y  asi  queda  indeciso  á  que  sis 
tas  formas. 

Las  aguas  minerales  son  carb6nicas  frias, 
de  Guadalupe:  caiMnicas  calientes  como  la  i 
frias  y  calientes,  como  las  de  junto  á  Puebla,  i 


IIlDBATO    DE    MAGNESIA.    M} 

Hydrate  of  Magnesia,  M,  y  Pií. — Nalive  Mí 
drin-Phyllit,  B«. 

Blanco  que  tira  á  verde. 

En  masas  y  rara  vez  en  tablas  eKágonas  segí 

Lustroso  de  luslre  de  náear,  sobre  todo  cd 
bien  clara  perpenilicular  al  eje  del  romboedro 

Textura  hojosa  &  estriada  divergente  en  est 
que  yo  ten^o  me  parece  hojoso  en  florones,  y 
fibras  paralelas. 

Parles  separadas  del  hojoso,  granudas  niedi 

Raspadura  blanca  amarilluiiU. 

Trasluciente  á  veces  solo  en  los  bordes,  y 
opacos  al  aire. 

Muy  blando  cnire  1  y  1,  5  según  M. 

Las  hojillas  delgadas  y  las  fibras  flexibles  ci 

Suave  al  tacto.  P.  3,  3  según  M. 

Por  sí  solo  en'el  niatracito  da  agua,  y  antes  j 
ma  restablece  el  color  azul  del  papel  de  torni 
un  ácido.  Sobre  carbón  se  engruesa  á  lo  largo 
un  poco,  y  se  pone  blanco  de  leche,  mas  no  se 
dentes  hace  lo  mismo  que  la  magnesia  pura,  i 
porta  como  la  cal,  á  diferencia  de  que  no  se 
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Con  Bal  fosffirica  se  disuelve  fácilmente  en  vidrio  transparente, 
que  estando  bien  saturado  de  magnesia  se  pone  blanco  de  leche  al 
enfriarse;  y  aunque  no  eslc  saturado,  se  pone  lo  mismo  con  el  so- 
plo á  pausas.  La  sosa  no  la  funde.  Con  la  disolución  de  cobalto 
da  después  de  mucho  soplar  un  bello  encarnado  que  no  es  subido 
ni  se  manifiesta  bien  hasta  que  no  se  ha  enfriado  la  prueba  com- 
pletamente. 

K\  difunto  Dr.  Bruce  fué  quien  le  dio  á  conocer  y  sac6  por  el 
anilísis — 

Magnesia     -    -    70 
Agua  -    .    -    -    30 

encintasen  serpentina  en  la  Nueva  Jersey  del  Norte  de  Amé- 
rica. 

Se  distingue  del  talco  cdmun  por  su  menor  lu.ilrc,  pgca  trans- 
parencia, elasticidad,  mayor  dureza  y  falta  de  untuosidad. 


Maroanesa  lustrosa. 

Glanzmangancr?,  Bh. — Graucr  Braunstein  {en  parte)  W, — ^Man- 
ganit?  TÚRNER. — Manganése  oxydé  {en  parte)  H. 

Su  análisis  di6  á  Túrner — 

Oxídulo  de  margancso       80,92 

Oxígeno Ü,93 

Agua 10,10 

y  antea  d  L.  Gmclin — 

Oxídulo  de  marganeso        87,0 

Oxígeno S,9 

Agua 10,1 

Esta  y  la  gris  están  muchas  veces  junLis  en  la  naturaleza:  la 
capa  exterior  de  los  mayores  cristales  de  la  marganesa  gris  da  á 
veces  raspadura  negra  y  es  mas  blanda;  y  el  interior  da  raspadu- 
ra parda  y  es  mas  duro.  Cuanto  mas  marganesa  lustrosa  hay,  tan- 
ta mas  agua  da  por  el  calor.  R.  Phillips  ha  llamado  Varvicia 
f^ari'icile  una  marganesa  de  Warwickshirtj,  que  de  su  análisis 
resulta  estar  compuesta  de  cuatro  átomos  de  marganeso,  siete  de 
oxígeno  y  uno  de  agua.  Túrner  piensa  que  por  su  textura  hojosa 
se  acerca  al  manganit,  y  por  su  dureza  y  el  color  de  su  polvo  al 
sobreoxido.  P.  4,  53,  y  pierde  por  la  quema  13,11  por  100,  de  las 
cuales  5,72  son  de  agua.  Portcrior mente  ha  recibido  Tórner  de 
Stromeyer  otro  ffisil  semejante  de  Ilefcld  en  el  HarzQ,  el  cual  pa- 
rece ser  pseudom6rfos¡s  del  espato  calizo  nietastático :  cree  que  al 
Íirincipio  fue  carbonato  de  marganeso,  que  se  sabe  que  es  isomor- 
6  con  el  de  cal;  sin  emlHU-go  no  tiene  ninguna,  sino  solo  oxido 
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:  mtrpneao  con  vestigÍo>  de  bariti  y  ' 
xtun  es  hojosa,  7  por  MI  lustre  V  aapecti 
ti  manganü.  P.  4,  62.  Pan  Túiser  e 
a  y  de  aobreoxido  &  pindusiU. 


Max«arssa  cobkxu.  Mn  H  j 

No  solo  se  baDa  en  ScUaggeowikle  < 
a  Chile. 

Ed  el  nutracito  da  mucha  agua  y  nlta 
^  no  es  icids.  Sobre  carbón  se  pon^  pi 
lego  de  reducción.  En  b6rax  se  disuelve 
e  mar^uieso.  Al  fuego  de  reduccioo  d 
ue  se  vuelve  rojo  y  opaco  al  enfriarse. 

Con  la  sal  fosfórica  tuce  lo  mismo  que  i 
n  instante  al  fuego  de  oxidación  el  vidrii 
k  reducción,  toma  el  bello  color  verde 
-anspareucia  después  de  frío.  Si  se  sigue 
ion,  adquiere  un  color  de  amatista  azulad 
e;  pero  aSadiendo  un  poco  de  b6rax  i 
obre  fundido  muy  perceptibles. 


Maroaitesa  irflakabli 

BUck  Wad*  de  loa  Id| 

Sus  partes  esenciales  son  hidroxidoa  de 
[ausnuuin  la  divide  en  ñbrosa,  espumosa 

I.  FasosA. 

Negra  pardusca  y;  rojiza. 
En  masas. 

Por  dentro  centellante  de  lustre  metilt 
Textura  imperfectamente  fibrosa  parale 
!s  testiccaa  curvas  que  cortan  í  las  fibras 
Tizna  mucho. 
En  compañía  de  la  ocrácea. 

*  E*te  tírnúno  ingír*  hue  tiempo  qna  e«ti  u 


II.  EsPDMOaA. 

Irauoer  EiBenrahm,  W. — Mangan-Graphít,  Bh. — Mingao- 
schaum,  WiDENMAHH  y  Karsteh. — Manganése  oxydé  meUl- 
loide  u-Kentin,  H. — Alabandina  espumosa  mia  pag.  109  !•. 
edic.  y  merro  espumoao  pardo. 

Entre  gris  de  acero  y  blanco  de  plata  que  ae  indina  mucho  i 
ojo,  6  entre  pardo  rojizo  y  de  clavo. 

Revistiendo  i  manera  de  eapuma  el  hienx>  fibroso  pardo:  rara 
•ez  globosa  imperfecta,  arnüonada,  en  racimos  y  bulbosa. 

Por  Tuera  y  por  dentro  de  .luatmaa  i  centellante  de  lustre  de 
lácar  ametalado. 

Textura  hojosa  compuesta  de  tiojiUas  muy  delgadas,  6  escamas 
lobrepuestaa  unas  á  otras  6  sueltas:  según  Br.  son  prismas  cortos  6 
ablaa  divisibles  en  una  dirección. 

Tizna  muchísimo:  muy  blanda:  untuosa  al  tacto. 
.  Acompaila  al  hierro  pardo  fibroso,  ocráceo  y  escorioso  6  Stílp- 
noaideríta  de  Ullmann,  á  la  marga np—  inflamable  ocrácea  y  al 
tiierro  espático. 

Por  BU  ligereza  no  se  puede  tratar  cómodamente  al  soplete:  se 
Jisuelve  ea  el  vidrio  de  Utrax,  y  le  da  un  color  violado. 

ItL  Oc&ACXA. 

Manganése  oxidé  noir  brunatre,  pulverulénte  ou  concretionné,  H. 
— Alabandina  negra  desmoronadiza  mia,  de  la  pag.  107  de  la 
primera  edición. 

parda  de  clavo  y  de  hoUin  que  pasa  á  negra. 

Gn  masas,  en  bolas,  en  pequeSos  riBones,  en  racimos  y  eatalac- 
dtic». 

Mate;  pero  con  el  contacto  se  pone  lustrosa  y  mas  obscura. 

Textura  terrosa. 

Muchas  veces  tiene  putes  tcstáceas  curvas. 

Entre  solida  y  desminx>Qadiza. 

Tizna  mucho:  árida  al  tacto. 

Se  encuentra  acompañada  como  la  anterÍOT:  la  pulverulenta  ó  po- 
co coherente  se  halla  en  masas  y  en  pegaduras  llenando  las  rajas  y 
huecos  del  hierro  pardo  testáceo  y  en  forma  estilaticia. 

Al  soplete  se  obscurece  su  color  y  da  mucha  aeua,  mas  no  se 
funde  sola:  se  disuelve  en  el  vidrio  de  b6rax  con  alguna  eferves- 
cencia y  le  da  un  color  violado  que  se  inclina  á  pardo  rojizo. 

Su  análisis  dib  á  Klaproth — 

Oxido  de  mai^aneso       •    •    -    6S 
Oxido  de  hierro   -----      6,5 
Agua 17,3 
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Se  enciende  por  si  sola  tnezclaila  con 
ida  suarementc,  y  se  usa  como  pintura 
lemente  es  la  que  forma  las  dendritas  m 
I,  picdn  córnea,  esteatita  y  caliza. 

Sobre  su  peso  hace  Mohs  una  buena  re 
areceo  muy  liaras  í>  flotantes  tomiodo 
n  agua  la  absorveD  con  violencia  y  se 
ñgna.  P.  3,  7. 


SOMBIA    DE    VeIIE< 

Umber,  W. — Argille  ocracé* 

Color  pardo  de  hígado,  castaño  y  cetrl 

Eo  masas:  por  dentro  mate. 

Textura  general  concoidea  grande  y  ] 
luy  fina. 

Fragmentos  algo  agudos. 

Toma  lustre  pasando  la  uRa  por  encii 
astante  el  papel,  b  se  puede  escribir  con 

Muy  blanda  de  1,  75  í  2,  5:  algo  dócil 

Se  pega  fucrtemenle  &  la  lengua. 

Algo  áspera  y  árida. 

P.  2,  20  según  Br. 

Absorve  mucha  agua  sin  ablandarse  ni 
ipio  saltan  algunas  particulas  impelidas 
e  aire,  que  se  desprenden  con  tanta  vi 
ingun  otro  fósil. 

Ln  ejemplar  de  la  isla  de  Chipre  dio  á 
Oxido  de  hierro  -  - 
O-vido  de  marganeso  - 

Agua 

Siliza  .  -  -  -  - 
Alumina     -     -     -     - 

Se  distingue  de  la  sombra  de  Colomi 
e  prepara  con  el  carbón  pardo  terroso,  p' 
'  porque  al  fuego  no  se  quema  ni  destru; 

Solo  sabemos  de  su  criadero  que  está  c 

Se  usa  en  la  pintura. 


HiEBRO    PABDO. 

rismatic  Iron-ore,  M,  y  Jam. — HyHrooa  oTide  of  Iron,  Brown 
Iron-ore,  Ph.— Brnuneisenerz,  Br. — I'isci.oyydhydrat,  B. 
— BrauQcisenstein,  W. — Fer  oxidé  (en  parte)  H. 

I.  Lepidocroqdita. 

jepidokrokU,  Uüi-man. — Schuppig-faaeriger  BraUDeisenstein. — 
Weichbrauneisenerz,  Bb. 

Kntre  parda  cetrina  y  rojiza.  Forma  primitiva  deüconocida, 
ero  divisible  según  Br.  por  los  lados  y  por  la  corta  diagonal  de 
n  prisma  roml>al.  Según  Hausmann  sobre  hierro  pardo  fibroso, 

en  su  interior  en  capitas  delgadas  y  en  revestimiento,  en  esfe- 
as  y  medias  esferas,  arriñonada,  en  racimos,  y  estalactitica. 

A  veces  poco  lustrosa  de  lustre  metálico. 

Textura  en  estrías  muy  angostas  en  florones,  que  otros  llaman 
ibroso-escamosa,  por  estar  las  escamitas  como  ordenadas  en  Gla- 
nentos:  por  esto  la  liamfi  el  difunto  Ullman  Lepidocroquita. 

lias  escamitas  son  traslucientes. 

Raspadura  de  amarillo  subido  á  parda. 

D.  de  3  á  4  según  Br.  P.  de  3,  6  á  3,  8. 

En  Sehwarzwaid  con  hierro  pardo  fibroso  y  metales  de  mar^- 
eso,  y  también  en  el  Harze  en  Westerwald  y  en  Siegen. 

n.  Ocráceo. 

Pardo  cetrino. 

En  masas  y  diseminado,  y  en  forma  de  petrificacionei. 
Por  dentro  mate. 

Textura  terrosa  gruesa  que  se  acerca  á  desigual. 
Fragmentos  romos. 
Raspadura  del  mismo  color. 
Ti¿na  algo. 

Muy  blando  acercándose  á  blando. 
D6ci]:  quebradizo. 
Árido  al  tacto. 

No  se  pega  á  la  lengua,  y  es  poco  pesado. 
Este  y  el  siguiente  se  ponen  negros  al  soplete,  pierden  de  so 
«so,  y  al  vidrio  de  bórax  le  dan  un  color  que  tiraá  verde  aceiUuaa. 

III.  Compacto. 
Fer  hepatique,  Romé  de  1'Isls. 
Pardo  de  clavo  b  cetrino,  que  ^isan  uno  í  otro. 
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En  masait,  il  ¡seminado,  en  cilindros,  en  peí 
chas,  madreporilas,  fiingita.",  piedras  de  torniHí 
propios  y  dodecaedros  pentagonales  que  indi 
pirita  que  se  descubre  á  veces  en  su  ¡oterioi 
doble  pirámide  de  la  pirita  en  cicstas,  V  en  c 
provienen  de  espato  flúor.  La  doble  pirámide 
mas  bien  emhutídus  solitarios;  los  <tubos  can 
temando:  son  medianos  y  pequeños. 

Por  fuera  áspero  _v  mate:  los  cristales  litstr 
Por  dentro  mate,  á  lo  sumo  poco  centellan 
Textura  igual  que  se  acerca  á  la  desigual 
j  á  la  concoidea  plana. 

Fragmentos  mas  6  menos  romos. 
Ütaspaduru  parda  cetrina  clara,  que  pasa  i 
ocre. 

Scmiduro  de, 6  á  7:  poco  agrio:  qucbradizi 
Casi  siempre  con  el  fibroso  cuando  arma 
Coalcoman  no  tiene  nuda  de  fibroso,  sínoquee 
ganesa  gris  terrosa  6  pirolusita  en  caliza  alpi 
esto  dá  el  biei-ro  tan  estimado  en  los  paiaes 
de  las  minas  y  de  la  agricultura,  es  decir  co 
mente. 

IV.   Fibroso. 

Hydrous  oxide  of  Iron,  Ph. — Fer  liidroxidí 
ner  Glaskopf. 

Su  color  pardo  de  clavo  que  es  el  común, 
do  de  pelo,  cetrino  y  rojizo,  y  otras  se  vuelv 
musco. 

Por  fuera  es  negro  de  terciopelo  y  azulado, 
hierro  píceo  6  lustroso  como  la  pez,  6  slilpnos 
do  de  pardo  de  tumbaga,  hierro  pavonado  ú 

En  masas,  bulboso,  arriílonado,  en  racimo 
liforme,  celular,  dendrídco  iregubrmcnte,  c 

fr  en  cristales  impropios,  que  fueron  el  meta: 
izo,  y  en  los  propios  de  la  figura  163  lam.  3: 
aplastadas. 

Los  cristales  muy  pequeíios,  negros  y  da 
muy  agrios  y  opacos:  por  dentro  de  color 
también  el  color  del  que  está  en  masas:  poli 
igualmente  globoso  en  fibras  divergentes  dele 
Se  cria  en  cocos  cuarzosos,  y  en  lo  interior  i 
ZD  junto  á  Briitol  según  Phillips, 
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L.a  auperñcie  de  las  figuras  estakctlticas  lisa,  á  veces  granosa  ) 
uatrosa  ó  resplandeciente,  cuando  está  ciibierlade  hierro  píceo. 

Por  dentro  de  centellante  á  poco  lustroso  de  lustre  de  seda  í 
stitre  cera  y  nácar. 

Textura  en  fibras  gruesas  &  finas,  cortas  &  largas,  rectas  i>  cur- 
vas á  diferencia  delahematibi  que  nunca  las  tiene  curvas,  y  diver- 
gentes en  estrellas  6  ramilletes:  cuando  no  están  cubiertas  de 
hierro  píceo  asoman  ala  superficie  que  parece  afelpadaóde  tercio- 
pelo. 

Fragmentos  en  astillas  &  cuneiformes. 

Parle»  separad.is  granuilas,  grandes  y  medianas,  y  otras  testi- 
ccas  delgadas  y  curvas  en  k  dirección  de  la  superficie,  pero  no  tan 
distintas  como  en  la  hematita. 

Opaco. 

Raspadura  parda  cetrina  clara. 

Semiduro  de  6  á  7:  agrio:  quebradizo.  P.  de  3,  7  á  4. 

Al  soplete  se  pone  negro  adquiriendo  también  magnetismo  po- 
lar según  Haüy,  y  se  disuelve  con  alguna  efervescencia  en  el  vi- 
drio de  bórax  al  que  comunica  un  amarillo  sucio.  El  análisis  de 
UUmann  dio —      Oxido  de  hierro    -    -    30,50 
Agua      -     -     -     .  '-     16,00 
Marganeso  -    -    -     -    un  vestigio 
Sili/.a 8,25 

Se  halla  en  montañas  de  capas  en  masas  ó  trozos  horizontales 
que  ensanchándose  pasan  á  formar  capas,  que  terminan  en  cuñaf 
por  los  estremos  en  la  caliza  de  capas  mas  antigua:  los  trozoi 
suelen  estar  atravesados  por  cintas  de  hierro  espático,  de  varioí 
minerales  de  margancso  y  baritina:  el  hierro  espático  está  mas  í 
menos  transmutado  en  hierro  pardo.  Con  esta  formación  tiene  mu- 
cha analogía  su  criadero  en  las  montañas  de  transición,  y  en  laf 
primitivas  solo  se  halla  en  vetxis. 

V.  Hojoso  bÍ  Br. 

Pyrrhosidcrit  (aludiendo  alcoIor)delTLi.HA!i. — G^thite  deotroe 
y  Rubinglimmer. 

Pardo  rojizo  por  reflexión,  y  de  un  bello  rojo  de  jacinto  que  ti 
ra  mas  &  menos  al  de  sangre  por  refracción. 

En  tablitas  rombales  biseladas  muy  agudamente  en  dos  carai 
laterales  opuestas,  de  suerte  que  parecen  lancetas,  agrupadas  d( 
todos  modos.  Las  caras  terminales  de  laa  tsblas  parecen  cubierUj 
de  rocío. 

Resplandeciente  casi  de  lustre  de  diamante. 

Textura  hojosa:  traaludente. 


Los  grupoa  tle  cristalitos  están  sobre  hic 
paia  de  Nassau. 

EsU  descripción  y  la  siguiente  son  áe  H 

VI.    GsCOBIOSO. 

Stilpnosiderit,  Ullman,  6  hierro  lustrosa 
— Pecheisenerz,  Br. — Fer  oxidé  noir  v 
ceo,  b  lustroso  como  la  pez. 

De  negro  pardusco  i  negro  de  terctopeI( 

En  masas,  estalactitico,  en  pequeños  rifio 
é  irregularmente  dendrítico. 

De  lustroso  á  resplandeciente  dq  lustre  d 
se  acerca  al  de  cera. 

Textura  concíiidea  que  pasa  á  igual. 

Fragmentos  agudos. 

Dicen  que  lo  hay  con  partes  tesláceas  ci 

Opaco:  los  filos  agudos  puestos  contra  la 
rojizo  y  aun  rojo  de  jacinto. 

Raspadura  parda  cetrina. 

Duro  de  6,  25  á  7;  agrio:  quebradizo. 

El  peso  que  se  le  asigna  por  ahora  es  3, 

El  hierro  pardo  en  general  da  agua  en  el 
rojo.  La  stiipnosiderita  con  un  buen  fuegc 
bordes.  Después  de  disuelta  en  sal  fosf6r; 
fuego  fuerte  de  reducción  un  indicio  de  co 

ll*  singular  que  suponga  líf.  csla  especi 
es  decir  que  nunca  se  cristaliza,  cuando  P 
man  lo  describe  en  prismas  cuadrángula! 
Asegúrese  á  priori  que  una  substancia  no 
cion. 

Se  halla  con  hierro  pardp  compacto,  fíbt 

Su  análisis  por  Vaut^uelin  es  la  síguientt 
Oxido  de  hierro   -     8C 


Agua 


Se  substituiría  esta  al  tritoxido  de  marg; 

VIL    HlEHBO   EN   AGD 

Nadeleisenerz,  Bb. 

Br.  lo  separa  del  hierro  pardo  por  su  n 
aunque  el  mismo  observa  que  puede  ser  i 
BOS  capaz  de  cristalizarse,  y  lo  describe  co. 


¡ttl 

Pardo  musco  hasta  pasar  á  un  medio  entre  este  y  el  de  clavo. 

Lustre  de  diamante. 

Forma  primitiva  pirámide  rombal  obtusa  de  dimensiones  des- 
conocidas, divisible  lateralmente  en  prisma  poco  oblicuáugulo. 

Raspadura  de  color  pardo. cetrino  subido. 

Semiduro  áe  5  &  5,  75. 

P.  de  4,  1  á  4,  2. 

Se  halla  con  cuarzo,  y  baritina  testácea  curva  de  color  rojo  en 
la  parte  Sajona  de  Voigdand. 

Este  género  dd  mas  de  50  por  100  de  hierro:  calcinándolo  se 
pone  negro  y  pierde  de  peso.  Es  el  más  ventajoso  para  fundirse, 
como  que  es  acaso  el  que  rinde  mas  semanariamente,  y  lejos  de 
necesitar  de  fundente,  se  le  añade  á  veces  arcilla  ypizarra  para 
contener  su  liquidez.  El  hierro  colado  por  lo  común  no  es  muy 
ralo,  y  asi  no  es  muy  especial  para  amoldarse:  pero  el  forjado  es 
excelente  por  su  ductilidad  y  dureza,  y.  bajo  cierto  método  da  tam- 
bién, acero. 


HiEHBO    ABCILLOSO." 

Thoneisenstein,  W; — Thoneisenerz,  BB.t 

I.   En  barras. 

SStnglichcr  Thoneísensteia,  W, — Fer  eligiste  bacillaire,  H, 

Rojo  pardusco,  tal  cual  vez  de  cereza  tirando  á  negro,  y  com» 
8Í  estuviera  tomado  del  pecho  de  paloma. 

En  masas  y  en  grandes  pedazos  esquinados  embutidos  en  capas 
de  arcilla. 

Por  dentro  mate. 

Textura  terrosa  gruesa  que  pasa  i  desigual. 

Partes  separadas  características  en  barras  delgadas  y  muy  del- 
gadas, regulares  6  irregidares,  y  siempre  algo  encorvadas,  á  veces 
articuladas,  con  caras  ásperas  y  mates  y  muy  íáciles  de  separar 

*  Creo  con  Ksiiim>nn  que  nea  el  hí<1ro)jdi>  de  hierro  con  «1  míiimo  de 
agua,  j  >ceident>lincnte  con  ailizi,  ilumma,  cal.  kc 

f  Br.  pune  aquí  el  eompacio,  el  granudo,  iniáceo  y  en  borriu,  y  lo  upara  del 
rojo  que  U>ra>  tfeie/irolhiriieneri  6  hism)  rojo  btindo,  que  divide  «n  etcamtn, 
JiSrott-rtlriada  y  compaclB.  ct  cual  le  lubdivide  en  eemim  y  franadt,  Ilanwndo 
>tf  al  lenticular  Uiucnfo-Tnig  korniger  Thantitmtldn  No  entiendo  eitaa  di- 
TÍaioací;  lo  que  entienda  ei  que  huy  dia  le  agregan  al  hierro  rojo  li  rúbrica, 
el  hiem>  en  barras,  el  arciltriBO  i  modo  de  jaspe,  y  el  granudo  de  iwpadura 
roja:  j  al  pardo  el  otro  granudo,  el  común,  el  arríñonado,  &c.  teniendolM  por 


su 

unas  de  otraa:  algunas  divergen  en  ingulc 
sen  ramületcs. 
Raspadura  mas  clara  que  se  acerca  á  ro 
Tizna  algo. 

Blando:  agrio:  muy  quebradizo. 

Se  pega  poco  i  la  lengua. 

Suenan  algo  la.<  barritas  largas:  muy  á: 

P.  3, 1  y  cuando  ha  absorvido  ngiia  3, 

Según  Brocchi  tiene  28  por  100  de  hie 

Oxido  de  hierro  -    - 

Aaua     .    .    -    .    - 

Siliz.i    -    .    .    .    - 

Alumina    -    -    -    - 

Es  un  producto  de  los  volcanes  iinpr 

•obre  capas  de  carbón  quemadas  y  en  con 

da,  jaspe  aporcelanado,  ííc. :  debe  su  figL 

II.    Rubrica. 
Rüthel,  W. — Ai^ile  ocreuse  roug 

De  un  rojo  pardusco  claro  que  ae  acei 
reza. 

En  masas. 
■  .Textura  principal  poco  centellante  por 
)>izBJTeíta  imperfecta  y  algo  gruesa:  la  tr 
lina. 

Fragmentos  en  rodajas  que  se  acercan 

Opaca. 

Roja  de  sangre  clara  en  la  raspadura. 

Tizna  algo  y  se  escrilic  con  ella. 

Blanda  que  pasa  á  muy  blanda:  algo 
bradiza. 

Se  pcfraá  lalcnjTua:  poco  árida.  P.  3, 

Alterna  en  lajas  delgadas  con  pizarra  < 
apizarrada. 

No.se  usa  para  fundir  sino  como  lápiz 

III.    A  MODO   DE    JA 

Jaspisartiger  Thoneisens 

Pardo  rojizo  que  pasa  rara  vez  á  rojo 
En  masas  en  capas  enteras. 
Por  dentro  fuertemente  centellante  que 
Textura  igual  que  pasa  á  coací)idea  gr 


«se 

PragmentOB  grandes  trapezoidales,  loa  pequeños  algo  agudos. 

Semiduro  en  bástanle  grado. 

Algo  agrio:  por.o  resistente.   P.  3,  19  según  Br. 

En  una  6  varías  capas  gruesas  en  montañas  de  capas  en  Fischau 
>n  Austria,  donde  lo  fiínden  con  trabajo  por  su  poca  fusibilidad  y 
lia  mejor  hierro  colado  que  forjado. 

IV.    GSANVDO. 

Kijrniger  Thoneísenstein,  Linsenerz. 

Rojo  pardusco,  6  pardo  rojizo  y  cetrino. 

En  masas  en  capas  enteras,  y  en  forma  especialmente  el  pardo 
de  petrificaciones  de  conchas. 

Por  dentro  de  fuertemente  centellante  á  poco  lustroso  entre 
lustre  áii  nácar  y  semimetálico,  dominando  el  primero.    . 

Textura  apenas  visible,  que  por  la  pequenez  de  las  partes  sepa- 
radas parece  compacta:  la  variedad  roja  la  tiene  pizarreña  gruesa. 

Fragmentos  romos. 

Partes  separadas  granudas  características  pequeñas  y  muy  pe- 
queñas, que  en  el  rojo  son  lenticulares,  y  en  el  pardo  esféricas. 

Ka.spa(lura  roja  de  sangre:  la  del  pardo  gris  amarillenta. 

Blando;  poco  agrio:  muy  quebradizo.  P.  del  pardo  3,  y  del 
rojo  3,  6. 

Se  porta  al  soplete  como  el  común. 

Según  Lampadio  dio  el  rojo — 

Oxido  de  hierro   -     -     64 
Alumina     -     -     -     -     23 

SÍlÍ7,a 7,5 

Agua     -    -    r    -    -      5 

Se  funde  abundantemente:  la  subespecie  parda  es  la  mas  pobre,  se 
cria  en  Suebia,  Baviera,  Saizburgo  y  una  parte  de  Franconia,  y 
en  Boemia  la  roja,  que  da  hasta  60  por  100;  la  parda  apenas  llega 
á  40.  También  se  distinguen  geognosti carne n te,  pues  la  roja  pare- 
ce que  pertenece  á  montañas  de  transición,  en  Injas  mas  6  menos 
gruesas  y  aun  en  trozos  enteros  de  montañas  en  una  especie  de  al- 
mendrilla; y  la  parda,  que  es  acaso  mas  común,'  en  capas  según 
Wérner  mismo  entre  la  arenisca  segunda  ú  abigarrada  y  la  caliza 
segunda  6  de  conchas,  siendo  características  las  muchas  petriñca- 
eiones  de  estas.  Quizá  pertenece  aqui  el  Oolitico  que  abunda  tan- 
to en  el  Jura. 

V.   OoLÍTICO. 

Rojo  pardusco. 

En  pequeños  granos  redondos  nunidoa  por  una  mass  arcillo- 
sa, caliza  6  lerniginosa. 
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Por  dentro  mate. 

Textura  terrosa  fina. 

Fragmentos  romea. 

Son  muy  características  las  partes  granudas 

las  como  en  la  oolita,  con  caras  de  separación 
Opaco. 

Conserva  el  color  en  la  raspadura  sin  adqui 
Tizna  mucho,  y  se  puede  escribir  algo  con 
De  muy  blando  d  blando:  poco  dbcili  quebni 
Se  cria  en  Boemia  junto  &  Bilin,  quizá  con 

as,  y  demuestra  que  la  formación  oolitica  nc 

»liza. 

VI.    COKÜN. 

Gris  Amarillento  que  pasa  por  un  lado  al 
:cniciento  y  negro  agrisado  y  por  otro  al  pai 
■f  aun  rojo  pardusco.  E\  gris  claro  se  confunde 
'■O  agrisado  y  se  vuelve  con  el  tiempo  gris  de 
legro,  penetrando  esta  mudanza  hasta  lo  intei 

En  masas  y  en  petrificaciones  de  conchas, 
nitulitas,  &c.  cuyos  originales  existen  en  pn 
le  su  formación,  6  con  impresiones  de  planta 
mbezas  de  gato  de  Colbrookdale  en  Ingiat 
iada  una  un  pequeño  helécho  carbonizado  coi 
¡arrada. 

Por  dentro  mate. 

Textura  terrosa  mas  6  menos  fina  que  pasa 
,-  plana,  á  igual  y  pocas  veces  á  desigual. 

Fragmentos  algo  romos. 

La  raspadura  varía  según  el  color. 

Blando  que  pasa  á  muy  blando. 

De  poco  d6c¡l  S  poco  agrio. 

Mas  6  menos  quebradizo:  árido.  P.  3,  Sai 

AI  soplete  se  pone  negro  y  comunica  ál  vid 
le  disuelve  con  alguna  efervescencia,  un  verdi 

Por  el  análisis  de  d'Aubuisson  se  vé  que  eí 
Oxido  de  hierro  -  -  69 
Oxido  de  marganeso  3 
Agua  -----  13 
Siliza  -----  10 
Alumina    -    -    -    .      g 

Se  cria  como  el  arriñonado  y  el  globoso,  y 
las  á  la  caliza  del  Jura  y  á  la  de  conchas.  En 
¡aleña  y  silicato  de  zinc,  y  á  veces  como  é1  g 
lieto  de  hierro. 


SS5 

El  de  Polonia  que  se  toma  de  gris  de  perla  da  30  á  40  por  100' 
de  buen  hkrro;  el  otro  suele  darlo  quebradizo  en  rusiente:  la  mu- 
danza de  color  indica  tener  mar^neso.  Algunas  variedades  pare- 
cen compuestas  de  mucha  cal,  que  junta  con  k  arcilla  hacen  tan 
fiKsible  al  hierro  que  corroe  las  piedras  de  los  hornos;  sin  embar- 
go nO  riníieti  mucno  semanariamente. 

Abunda' en  Inglaterra. 

VII.    AsBINONADO. 

Eisenniere,  W. — Fer  oxidé  geodique,   H, — Piedra*  de  águila, 

Etita. 

Pardo  cetrino  mas  obscuro  hSci^  fuera,  y  hacia  dentro  mas  claro: 
el  núcleo  parece  las  mas  veces  amarillo  de  ocre. 

En  bolas  imperfectas,  ríñones  sueltos  y  lenticular  del  tamaCs 
de  una  avellana  hasta  el  de  la  cabeza  humana. 

Por  fuera  centellante  y  por  dentro  hacia  los  bordes  algo  cente* 
liante,  en  lo  interior  mate. 

Textura  hacia  fuera  igual  y  concoidea  plana:  hacia  dentro  ter- 
rosa fina. 

Partes  separadas  de  cada  bola  tesliceas,  gruesas  y  delgadas, 
curvas  y  concéntricas  con  caras  de  separación  ásperas,  que  envuel- 
ven un  núcleo  de  hierro  ocráceo  endurecido  que  luego  se  des- 
prende, y  es  el  que  suena  en  el  interior  de  estos  cocos,  cuando  se 
menean;  son  las  piedras  de  águila  de  los  antiguos,  que  abundan 
en  el  Senes  en  Italia,  donde  lus  llaman  pane  del  diabolo. 

Raspadura  parda  cetrina  clara,  á  veces  lustrosa. 

Muy  blando  y  hacia  fuera  blando,  algo  d&cil  y  pesado  en  poco 
grado.  Su  formación  en  cocos  es  muy  característica. 

U'Aubuisson  sac6  Oxido  de  hierro     -     76 

.       Agua-     -     -     -     -     14 

Oxido  de  marganeso     8 

Siliza      -     -    -    ,      5 

Se  halla  en  la  superficie  de  las  montañas  y  entre  los  acarreos 
de  barro  y  arcilla  ferruginosa,  y  en  lo  interior  de  las  montaSas  de 
capas  mas  nuevas. 

Se  cria  en  Sjberia,  Polonia,  Silesi.i,  Boemia  é  Inglaterra,  y 
donde  abunda  se  funde  mejor  que  las  (lemas  especies,  y  da  bueD 
hierro  colado  y  forjado. 

VIII.  Globoso. 

Bohnerz,  W. — Fer  o«idé  globuliforme,  H. 

Phiurra  subespecie- — Testaceo. 

Pardo  cetrino  claro  y  obscuro  que  se  acerca  á  veces  á  pardo  ra- 


¡ese 

¡izo,  y  el  lie  Altinger  en  Kándern  verde  aceituna  puerco  que  ama- 
rillea. 

En  granos  mas  &  menos  redondos,  que  se  dislinpicn  de  los  del 
arriRonado  por  su  menor  tamaüo  y  por  sus  caras  de  sepai-acion  li- 
sas y  fuertemente  centellantes. 

Por  dentro  mate;  hacia  fuera  poco  lustroso  áe  lustre  de  cera. 

Te>tura  interior  terrosa  fina;  hiela  fuera  igual. 

Partes  separadas  testiceas  delgadas  y  muy  delgadas,  por  ló 
común  curvas.    I^as  caras  de  separación  lisas  y  poco  lustrosa.^. 

Raspadura  amarilla  de  ocre  obscura. 

Blando:  agrio:  quebradizo.    P.  3,  1  según  Br. 

Pertenece  á  la  formación  de  la  caliza  del  Jura  y  del  Lias,  y  está 
inmediatamente  bajo  la  tierra  vegetal,  á  veces  sobre  la  caliza  de 
conchas,  y  en  Altinger  sobre  el  arriñonado.  El  que  está  sobre  lai- 
caliza de  conchas  suele  teíier  aubarseniato  de  hierro  y  asi  se  re- 
verbera primero:  otros  suelen  tener  vestigios  de  cobre  y  de  zinc. 

Da  buen  hierro  colado  y  forjado,  y  los  fundidores  regulan  su 

producto  haata  30  por  100.  Este  dice  Walchner  que  es  silicato  de 

oxtdulo  de  hierro,  pues  el  ha  sacado  del  del  Altioger  Stollen. 

Oxidulo  de  hierro     62,44 

Síliza     -     -     -     -     21,6ff 

Alumina    -    -    -       3,90 

Agua     -    -    -    -       7,14 

Cal  y  marganeso  un  vestigio 

y  entonces  habri  de  separarse,  como  que  es  también  ati'aidü  [wr 

el  imán. 

Segunda  subespecie. — Compacto. 

Del  pardo  cetrino  y  rojizo  obscuros  hasta  et  pardo  musco. 

Eq  granos  redondos:  rara  vez  cn  agrupamientos  de  pirámides 
cuadran  guiares  agudas  como  las  del  hierro  pardo,  según  Br. 

Por  luera  lisos  y  casi  lustrosos  de  una  especie  de  lustre  de 
cera. 

Por  dentro  mate  hasta  centellante. 

Textura  terrosa  fína  que  pasa  á  confundirse  con  la  igual. 

Blando  que  se  acerca  á  semiduro:  agrio:  poco'  resbtente  y  pe> 
sado  en  poco  grado. 

La  falta  de  separación  y  el  fustre  exterior  lo  distinguen  del  an- 
terior. 

Tiene  según  Vauquelin  Oxido  de  hierro  48 
Agua  -  -  -  ti 
Siliza  -  -  -  15 
Alumina  -    -■  31 

Sus  criaderos  y  beneficio  los  mismos  que  los  del  preceiJ 
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pero  este  abunda  maa.  Yo  lo  hallé  en  México  en  Amecame 
ae  hallará  en  otras  muchas  partes.  En  Dalmacia  dicen  que  lo  i 
en  lugar  de  munición,  en  prueba  de  que  los  usos  están  en  n 
de  ]a  ilustración  de  los  pueblos. 

Ya  se  ha  visto  que  solo  se  funden  de  las  ocho  especies  cua 
que  son  propias  de  las  montañas  de  capas.  El  común  y  el  arr 
nado  se  hallan  juntos,  los  otros  dos  cada  uno  de  por  sí.  El  gri 
do  es  el  mas  rico,  los  restantes  rara  vez  pasan  de  40  libras,  ni 
suelen  llecar.  Dan  generalmente  hierro  colado  espesoj  solo  el 
riilonado  lo  da  biec  ralo.  Pocos  f&siles  se  encuentran  con  e 
especies,  excepto  la  común  que  suele  hallarse  con  calamina  y 
lena. 


HiEBRo  Palustre. 
Bog  Iron-ore. — RaseneisenStein,  W. — Limonít. 

I.  Pantanoso. — Morasterz,  W. 

Pardo  cetrino  claro  que  se  aproxima  mucho  al  amarillo  de  oi 

Súlido  en  masas  con  ojos,  y  en  costras,  ó  .desmoronadizo,  c( 
puesto  de  partículas  mates  y  pulverulentas  mas  6  menos  ce 
rentes. 

El  sólido  es  por  dentro  mate  y  terroso. 

Da  fragmentos  muy  romos,  y  pasa  de  muy  blando  i  desmc 

Uzo. 

Tizna  algo:  árido  j  ligero. 

9e  renueva  en  las  pantanos  la  costra  que  forma,  cada  die 

ince  años,  y  en  otras  partes  cada  cinco  6  seis,  y  por  eso  se  d 

i  crece. 

II.  Cenagoso. — Sumprerz,'W. 

Pardo  cetrino  que  pasa  i  gris  amarillento  y  ceniciento',  y  á 
tan  obscuro  que  caei  es  pardp  musco. 

Sn  masas  c^sas  y  cariadas,  y  también  nudosas  y  ajnpollosai 
centellante  que  paasá  mate,  y  en  las  variedades  mas  obscu 
OGO  lustroso. 

Textura  desigual  de  grano  pequeño  que  pasa  á  terrosa, 
fragmentos  romos, 
laspadutii  mas  clara. 
^e  uando  á  qiuy  blando:  de  d6cil  á  poco  agrio. 


¡ess 

Quebradizo  y  pQco  pesado. 

Este  y  el  siguiente  fueron  al  principio  liierro  pan 
ne  muchos  años,  quizá  siglos,  de  anli^edad;  y  a 
mas  gruesa  y  mas  sólida  sin  cskir  cubierta  iiias  qut 
ees. 

Su  ley  de  hierro  baja  de  35  por  100,  )•  es  bueni 
hierro  colado:  el  forjado  es  quebradizo  en  frió,  pi 
bien  para  clavos  y  otras  cosas,  porque  se  caldea  y  a 
embargo,  cuando  están  llenos  los  huecos  de  tierra 
sa,  no  sirve  absolutamente. 


III.  De  prados. — Wiesenerz,  W, 

De  pardo  cetrino  obscuro  pasa  á  pardo  musco 
duBco. 

Kn  masas,  en  granos  gruesos,  bulboso,  en  una  es 
ojoso  y  nudoso,  de  superficie  áspera  y  de  ccntcllai 

Por  dentro  de  poco  lustroso  á  lustroso  de  lustre 

Textura  concí>ldca  pequefia  6  imperfecta,  pocas 
de  grano  pequeño. 

Fragmentos  algo  romos. 

Raspadura  parda  cetrina  clara. 

Blando:  algo  agrio:  quebradizo. 

P.  2,  6  según  Kdrsten. 

D'Aubulsson  lo  halló  compuesto  de 

Oxido  de  hierro  rojo  61,0 
Oxido  de  marganeso  7,0 
Agua  -  -  -  -  19,0 
Acido  fosfórico  ■  -  2,5  . 
Siliza  -  -  -  -  6,0 
Alumina       -     -     .       2,0 

Seguh  otro  amítisis  de  Pfafi"  todos  constan  de  ác¡ 
«nos  tienen  oxidulo  de  hierro  con  siliza  y  agua  ni 
oxido  de  hierro  y  agua. 

Es  el  mas  común  y  ya  no  está  debajo  del  agua  si 
greda  ó  arena  6  de  tierra  labrantía,  y  es  el  que  hací 
dos,  y  las  yervas  mas  y  mas  pronto  en  tiempo  de  si 
cía  por  estilicidioB  ferruginosos  en  las  zanjas  de 
Nunca  está  á  mas  profundidad  que  á  la  de  3  6  4  pi 
superficie  y  el  grueso  de  su  capa  es  de  i  á  1  pi 
que  se  extienden  muy  á  lo  lejos. 

Cuando  está  limpio  de  arena  y  arcilla  se  recomie 
r&  hierro  coladp. 


Üranoker,   W, — Uranoxydhydrat,  B. — Urane  oxidé,  H. — Hi- 
droxide  d'Urane,  Beudakt. 

Amarillo  de  limón,  pajizo,  de  azufre,  y  naranjado,  que  pasa  al 
rojo  de  aurora  y  de  jacinto,  y  aun  á  pardo  rojizo  y  cetrino. 

En  pequeñas  masas  y  en  pegaduras  6  revestimiento,  6  á  modo 
de  eflorescencia  sobre  uranio  piceoí  rara  ycz  en  pequeños  ríñones 
y  en  cristales  capilares. 

Por  dentro  de  poco  lustroso  á  centellante  de  lustre  de  cera. 

Textura  conc&idea  imperfecta,  con  tendencia  á  formar  ñbras 
divergentes. 

Fragmentos  algo  romos. 

Opaco. 

Raspadura  del  mismo  color:  las  variedades  rojas  la  dan  naran- 
jada descolorida; 

Blando  y  muy  blando  y  desmoronadizo:  este  consta  de  parti- 
culas  pulverulentas,  mates,  poco  coherentes  que  no  tiznan. 

Poco  dócil:  árido  y  poco  pesado. 

Da  agua  en  el  matracito  el  desmoronadizo,  se  pone  rojo  mien- 
tras está  caliente,  y  al  fuego  de  reducción  se  vuelve  verde  sin  fun- 
dirse: en  lo  demás  muestra  las  reacciones  del  oxido  puro  de  ura- 
nio. El  s61ido  da  también  agua  y  se  pone  rojizo.  Sobre  carbón  se 
funde  á  un  fuego  fuerte,  poniéndose  negro.  Con  los  fundentes  se 
porta  como  el  desmoronadizo,  y  con  sosa  da  humo  de  plomo  y 
granos  metálicos  blancos. 

Acompaña  á  la  pezblenda  6  al  uranio  píceo,  pues  esta  lo  produ- 
ce efloreciéndose  en  los  gabinetes,  y  aun  el  sOlido  parece  resultar 
de  su  descomposición. 

Los  criaderos  son  los  mismos  que  los  de  la  pezblenda,  y  se  usa 
como  ella  para  pintar  en  porcelana  el  bello  amarillo  de  limón. 


CoHDNDO. 

Rhombohedral  Corundum,  M. 


Perfect  Corundum,  Ph.  y  Bocrsor. — Saphir,  W. — ^Telesie,  y 
CoñndoD  hyaiin,  H. 

Su  color  principal  es  el  asul  de  pnisia,  que  confina  por  ud  lado 
con  el  de  esmalte,  de  añil  y  de  patos;  y  por  el  otro  con  el  de  ul- 
tramar y  de  espliego,  gris  azulado  y  de  perla:  también  lo  hay  de 
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na  especie  de  rojo  encarnado,  rosado  y  carmíi 
manilo  de  topacio,  verde  puerro,  y  entre  ven! 
a,  V  hlaiico  roji/o,  de  leche  y  amarillento,  q 
marillo  de  limón.  Se  halla  á  veces  en  zonas 
zules  y  rojas,  y  blancas,  azules  y  rojas.  Es  car 
impicza  de  sus  colores. 

Los  menos  transparentes  despiden  un  viso  6  s 
laro  en  forma  de  estrella  de  tres  6  seis  rayos,' 
ambia  conforme  se  muda  la  piedra,  y  toman  el 
Ía.s:  estos  tienen  la  forma  romboedra  con  los  í 

Casi  siempre  en  piedras  rodadas  y  en  cristale 
ura  175  lam,  23.  Véase  también  la  serio  de  cri; 
omun. 

Los  cristales  p?queño8  y  muy  pequeños  rara  i 
or  ser  completos  se  conoce  que  estuvieron  ec 
astado  de  las  aristas  que  rodaron. 

Sus  caras  rayadas  al  través  y  lustrosas  6  resp 
lie  su  lustre  exterior  es  accidental. 

Por  dentro  resplandeciente  de  lustre  de  vidri 
cees  al  de  nácar. 

Su  textura  concoidea  plana,  y  en  algunos  ho 
uadríplc  crucero,  uno  paralelo  á  la  base  que  es 
tros  tres  li  las  caras  del  romboedro,  que  es  difí 

Fragmentos  agudos,  muy  rara  vez  romboedro 
puestas  truncadas. 

Transparente  de  doble  refracción :  el  que  se  op 
árente. 

D.  i  1 :  solo  inferior  al  diamante. 

El  mas  pesado  después  del  gergon  y  el  grana 
co  del  azul  4  y  el  del  carmesí  4,1S  según  Wl 
io  scgiin  Bournon,  quien  def  azu!  obtuvo  loi 
einte  esperimcntos  hechos  con  el  rojo  sac&  3,£ 

Es  eléctrico  por  frotamiento  conservando  u 
lectricidad. 

Ni  aun  en  polvo  se  muda  al  sóplete.  En  b6r 
;ramente  aunque  con  trabajo  en  vidrio  blanco 
o  se  enturbia  con  el  soplo  a  pausas.  Lo  mismc 
)sf6rica  que  disuelve  el  polvo  formando  vidrio 
a  echado  mas  de  lo  que  se  puede  disolver,  no  : 
;nte,  como  sucede  con  los  silicatos,  y  el  vidrio  i 
■jarse,  ni  calentado  en  la  llama  exterior.  La 
bn  disolución  de  cobalto  da  azul  obscura,  ta.nt( 

■  TA  Confiicio  del  Er^i  Zafiro  del  Museo  de  Gotha  ti< 
•  pie*  de  uul  obbcuiov  el  cuerpo  de  la*  gT»<l«eionai  ii 
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10  es  "el  polvo  y  mas  fuerte  y  prolonpwlo  el  fuego,  porque 
lo  de  colialto  obra  muy  poco  en  la  alumina  en  este  estado. 
Jn  Klaproth  está  compuesto  de 

Alumina-    -    -    -     93,5 

Cal 0,5 

Oxido  de  hierro     -       1,0 

_!afiro  azul  descolorido  rusentado  por  algún  tiempo  con  pre- 

«lucion  se  vuelve  mas  claro,  y  aun  pierde  el  color  enteranieute: 
de  este  arbitrio  se  valen  los  joyeros  para  uniformar  los  maiiciíados 
y  desteñir  los  de  color  bajo  y  venderlos  por  diamantes;  pero  e! 
comprador  mineralogista  veri  que  los  raya  el  diamante. 

Al  zafiro  blanco  llaman  lucozafiro,  al  azul  zafiro  oriental,  al 
TÍolado  amatiala  oriental,  al  amarillo  topacio  oriental,  al  verde 
ejneralda  oriental,  al  que  tiene  reflejos  nacarados  zafiro  de  viso- 
ú  opalizantty  y  al  transparente  con  reflejos  rojizos  í>  azulados  za- 
firo girasol. 


KUBl  ORIENTAL. 

Orientalischer  Rubin. 
Rubí  de  la  pag.  23  de  mis  tablas  impresas  en  México  en  1804. 

Rojo  de  cochinilla  que  posa  por  el  carmesí  á  violado. 

Diseminado  en  pequeñas  partes  y  finas,  en  granos  que  parecen 
rodados  y  en  cristales  sueltos  por  lo  común  prismáticos  exágonos 
de  la  figura  176  lam.  23. 

La  ñgura  a  muestra  los  restos  del  romboedro  primitivo  en  lo^ 
truncamientos  triangulares  alternos  de  las  esquinas;  y  en  las  figu- 
ras &  y  C  son  las  caras  alternas  las  del  romboedro. 

Los  cristales  medianos  y  pequeños  y  rayados  paralelamente  a 
las  aristas  del  truncamiento  de  las  esquinas  alternas. 

Sus  cruceros  mas  claros  que  los  del  zafiro  y  no  tan  duro  como 
el,  según  Phillips;  y  asi  lo  supongo  con  el  variedad  do  zafiro, 
pues  también  su  análisis  concuerda  bastante. 

En  la  micapizarra  propiamente  tal  dicen  que  esti  el  corundo 
cristalizado  rojo  del  Piamonte,  y  el  azul  en  la  dolomía  subordina- 
I  in  Godardo,  é  igualmente  16  hay  en  los  basaltos  y  tobas 

1  13,  como  el  de  Puy  en  Veíais,  y  en  la  arena  de  los  rios  cu 

]  'olcánicos,  con  cristales  y  granos  de  hierro  magnético  y 

1  edras  finas;  pero  los  mas  estimados  son  los  do  la  India 

<  :  el  de  Ceilan  se  cria  en  gneis. 

Se  sigue  inmediamente  en  el  valor  al  diamante  y  después  siguen 
el  azul,  el  amarillo,  &c.  Un  rubi  oriental  de  31  quintales  i>  124 
granos  de  buen  color,  limpio  y  sin  pelos,  vale  mas  según  Jamcson 
que  un  diamante  de  igual  peso. 


II.  CoBtlNDO  T  LABRAP 

Common  Cürundum,  Ph. — Korund  y  I 
adnmanün.  Corindón  harmophane  (6  d 
lucide  et  opaque,  H. 

Gris  verdoso  claro  que  conñna  con  bli 
un  lado  al  verde  espírrago  y  aceite,  y  po 
también  lo  hay  gris  de  perla  que  pasa  á  r 
do  y  rosado.  Sus  colorqs  tiran  á  gris,  y 
piedras  es  pardo  de  pelo  claro  ú  obscur 

Rara  vez  en  masas,  por  lo  común  en  ] 
cristales  de  la  figura  41  lam.  9. 

La  figura  a  es  el  romboedro  primiti\ 
rara  con  las  aristas  laterales  truncadas 
primitivo:  la«  el  prisma  exágono  con  lo! 
,  doblepirámidee-.agonamuy  aguda,  que  e( 
vez  se  hallan  completas:  la  e  es  el  roit 
muy  truncado  de  Gellltvara  en  Suecia. 

Las  caras  o  o  o  juntas  con  a  tiran  á  fo 
regular:  las  by  b  forman  romboedros  ol: 
sobre  las  del  primitivo  que  «e  inclinan  h 
h  hasta  A'  forman  dobles  pirámides exágo 
No  están  todas  juntas  en  un  mismo  crisli 
presentado,  y  el  primero  que  las  lia  m( 
común  ha  sido  Búurnon. 

Los  cristales  medianos  y  embutidos  de 
brosa,  y  las  bases  de  los  prismas  rayadas 

La  textura  principal  lustrosa  que  se  ac 
cienle,  y  la  transversal  poco  lustrosa,  de 
-nácar;  y  el  labrapiedras  de  lustre  de  nác; 

Textura  hojosa  de  triple  crucero  parale 
dro  como  en  el  rubí  oriental  y  en  el  zafi 
estar  interpuestas  entre  las  hojillas-  otras 
direcciones  muestra  el  corundo  otra  texti 
imperfecta  que  se  acerca  á  desigual,  y  el 
ro  perpendicular  al  eje,  y  rayado  triangu 

Fragmentos  rara  vez  romboedros,  y  el 
quinas  opuestas  truncadas. 

Fuertemente  trasluciente:  el  labrapied 
los  bordes. 

Muy  duro:  raya  á  todos  loa  demás  e 
íafiro,  y  se^un  Br.  el  espato  diamantinc 
de  rayar  á  si  mismo?  Esta  será  una  prue 
do  común  y  el  labrapiedras  son  una  misn 


sas 

Algo  quebradizo. 

Peso  específico  del  corundo  común  3,95  seguu  Bournon:  3,94 
legun  Br.;  y  del  labrapiedras  opa)izante  de  China,  el  cual  pulido 
;n  cierta  dirección  toma  un  viso  nacarado  casi  semimetálico,  3,95 
legun  Greville  y  HatchetL   Se  portan  al  soplete  como  el  zafiro. 
El  común  analizado  di6  á  Klaproth 

Alumina    -    -    -    89,50 

Siliza     -----    5,50 

Oxido  de  hierro  -       1,25 
<f  el  labrapiedras,     Alumina    -    -    -    84,0 

Siliza     .     -     -     -       6,5 

Oxido  de  hierro  -  7,5 
£n  el  Piamonte  se  halla  el  corundo  cristalizado  en  vetas  de 
feldespato  compacto,  que  atraviesan  la  síenita  sobrepuesta  i,  la  mi- 
capizarra.  Su  criadero  en  la  China  y  el  Tibet,  en  rocas  de  feldes- 
pato rojo  coil  mica  y  talco  verdoso,  no  ha  de  ser  mucho  mas  anti- 
guo por  la  epidota  que  le  acompaña:  el  de  Maryland  en  Baltimore 
parece  de  granito  alpino  contemporáneo  de  la  micapizarra  alpina. 
£1  corundo  y  el  labrapiedras  de  China  junto  i  Cantón  y  de  la  co»- 
ta  de  Malabar,  se  crian  embutidos  en  indianite  que  es  un  feldes- 
pato  en  una  roca  á  modo  de  granito*  compuesta  según  Bournon  de 
ñbroiitc,  feldespato,  mica,  y  hierro  magnético,  que  está  en  su  su- 
perñcie  y  aun  en  su  interior,  y  el  fibrolite  es  mas  común  en  el  U- 
brapiedras  que  en  el  corundo,  y  tan  adherido  á  sua  cristales  que 
no  se  puede  despegar:  esta  roca  es  la  dominante  desde  los  conñneA 
de  la  China  hasta  Bengala. 

Usan  del  labrapiedras  los  Chinos  y  Orientales  para~  gastar  las 
piedras  finas  y  prepararlas  al  pulimento,  y  también  para  corlar  el 
cristal  de  roca,  y  otras  piedras  duras.  El  nombre  de  espato  dia- 
mantino le  vino  de  que  se  creía  ser  su  polvo  capaz  de  gastar  tam- 
bién al  diamante,  de  la  cual  hay  mucho  que  rebajar:  lo  cierto  es 
que  obra  mejor  que  el  esmeril,  y  se  ahorra-  tiempo  y  material  con 
la  v&ntaja  de  quitar  mejor  las  rayas  de  las  piedras. 

III.  Esmeril. 

Schmirgel,  W.— Corindón  granulaire,  H. 

Gris  azulado  obscuro. 

Siempre  incorporado  con  otros  f&siles,  de  suerte  que  rara  vez 
se  halla  en  masas  sino  que  sean  pequeñas;  las  mas  diseminado. 

Por  dentro  fuertemente  centellante  &  poco  lustroso  de  una  es- 
pecie de  lustre  de  diamante. 

Textura  desigual  de  grano  pequeño  y  ñno;  algunas  veces  en 
astillas  finas. 

Sua  fragmentos  agudos. 
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Parece  que  propende  i  formar  partes  scplrattas  grniiudas  r 
)uqueñas. 

Traslucienle  en  los  bonica. 

Duro  algo  menos  que  el  espato  diajiiauliiiu:  resistente', ;  pes: 
lunque  por  su  incorporación 
lotar  bien  su  peso:  por  esto  1 
tis  de  Vauquelin  y  Ténnant. 

En  Sajonia  está  en  una  laja 
liedra  en  mazas,  esteatita  y  t: 
tquella  micapizarra  talcosa:  a 
isla  de  Naxos  en  el  archípiOl 
México  que  citan  los  autores 

Se  usa  en  ppJvo  grueso  pai 
piedras,  los  que  según  su  di 
cobre,  estaño  &  plomo;  y  el  f 
tarse  en  la  operación  del  lava 
el  mas  fino,  sirve  para  dar  e! 

IV.  Piedra  te  £ 

Hoja  pardusca,  de  sangre,  • 
violada  y  de  prusia. 

En  granos  rodados,  y  en 
opuestas  truncadas,  y  prismas 
pamiento  de  los  romboedros, 
do  de  las  caras  laterales,  comí 

Los  cristales  pequeílos,  con 

Por  dentro  lustrosa  de  lust 

Textura  concoidea  y  al  ml± 

Fragmentos  agudos. 

Kara  vez  transparente;  po 
muestra  un  viso  particular  en 

Dura  y  pesada  como  el  cor 
espinela. 

Solo  la  cito  para  que  se  coi 
el  zafiro  con  la  espinela. 


Dodecahedral  Conindum,  M 
Spinell,  W. — ^Alumine  ma] 

Esencialmente  de  color  rojí 
'.a,  que  pasa  á  azul  de  ciruela 


mi  de  patos  y  conñna  con  el  verde:  por  otro  lado  pasa  del  rojo 
irmin  al  de  sangre  y  de  jacinto,  á  un  medio  entre  el  amarillo  de 
!re  y  naranjado,  hasta  el  pardo  cetrino  y  rojizo;  del  rojo  de  cochi- 
iHa  pasa  por  el  rosado  al  blanco  rojizo.  Todos  estos  colores^son 
empre  algo  puercos  y  de  poco  brío:  los  blancos  y  azules  son  ra- 
(s  y  los  verdes  rarísimos. 

Se  halla  en  granos  mas  6  menos  esquinados,  que  son  efectiva- 
lente  rodados,  y  en  cristales  solitarios  embutidos  que  son  octaedros 
>inpletos  6  con  las  aristas  truncadas  del  dodecaedro:  lo?  gemelos 
m  como  los  del  diamante  lam.  3  fig.  7  let  a  dobles  y  triples.  A 
cees  están  apuntados  los  octaedros  con  las  caras  del  Icicitoedro 
iTD.  23  fig.  171  let  a. 

Las  caras  del  octaedro  lisas,  las  de  los  truncamientos  rayadas. 

Por  fuera  los  cristales  resplandecientes  6  lusírosos:  los  granos 
oco  lustrosos.  Algunas  cristales  están  como  cubiertos  de  6palo, 

despiden  un  viso  algo  nacarado. 

Por  dentro  resplandeciente  de  lustre  de  vidrio. 

Textura  concíiidea  algo  plana,  y  también  hojosa  encubierta  en 
\  dirección  de  dos  caras  opuestas  del  octaedro,  b  de  las  caras  ter- 
linales  déla  tabla. 

Fragmentos  agudos  (i  en  rodajas. 

Comunmente  transparente  de  .simple  refracción;  á  veces  por  sus 
nuchas  rajas  é  impurezas  solo  trasluciente. 

D.  de  9,  5  á  10. 

P.  de  3,  5  á  3,  6. 

La  roja  de  Ceilan  se  |x)nc  negra  y  opaca  mientras  está  caliente, 
tero  al  enfriarse  recobra  su  color  en  tÉrminos  que  al  principio 
parece  contra  la  luz  de  un  hermoso  verde  de  cromo,  luego  casi 
llanca  y  al  fin  otra  vez  roja.  El  bórax  la  disuelve  con  dificultad 
n  vidrio  transparente  poco  teñido:  la  espinela  azul  de  Akcr  con- 
iene  muchas  veces  cal  en  sus  huecos  y  se  disuelve  por  tanto  con 
fervescencia  dando  vidrio  que  se  enturbia  con  el  soplo  á  pausas. 
jH  sal  fosfórica  solo  la  disuelve  en  polvo  con  facilidad  y  sin  dejar 
lada:  el  vidrio  muestra  el  color  del  hierro;  pero  el  de  la  espine- 
a  de  Ceilan  toma  un  verde  de  cromo  que  aunque  bajo  se  percibe 
lien  y  no  se  oixiliza.  Con  la  sosa  se  esponja  y  en  la  hojilla  de  pla- 
ina  muestra  algún  vestigio  de  marganeso. 

Según  Vauquclín  está  compuesta  de 

Alumina-  -  83,47 
Magnesia  -  8,78 
Acido  crómico    6,18 

Este  le  comunica  el  color  rojo. 

Bournon  describe  dos  rocas  de  Geílan  con  cristales  embutidos 
le  espinela:  una  era  espato  calizo  de  grano  grueso  con  muchos 
jrismitas  de  mica  amarilla  de  topacio,  pequeñas  porciones  depiri- 
a  ntagnilica?  y  prismas  de  otro  fósil  que  parecía  esparraguina; 
!  la  otra  una  especie  de  feldespato  muy  semejante  á  la  adularía. 
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jro  6  mezclado  cod  la  pirita  anterior  y  con  csleatita  verde  obsi 
.  También  tenia  pimtoH  calizos  y  cliispilas  de  mica  blanca 
ala  como  el  feldespato  que  acompasa  en  pequeños  pedazos  á 
ifíros,  espinelas,  y  jergones  entre  la  arena  en  Ceilan.  Creo  pi 
m  Beudant  que  sea  uno  de  sha  criaderos  la  micapizatra  ó  un  t< 
:no  ániilogo  al  granito  alpino;  pero  la  de  Aker  en  Suecia  está 
iliza  granuda  subordinada  acaso  al  mismo. 

La  espinela  se  usa  para  adorno  y  toma  varios  nombres  sej^ 
is  colores:  la  de  un  rojo  subido  liermoso  se  llama  rñbí  espina 

de  un  rojo  bajo,  riilií  bálax;  la  roja  azulada  almandina,  y 
narillcnta  ru¿t>e//f .  Una  hermosa  espinela  de  cuatro  qnilate; 
isi  16  granos  vale  lo  mismo  según  Jam.  que  un  diamante  q 
¡se  la  mitad. 


A.  Mg? 
feS 


odccabedral  Corunduní,  M. — Picón 
Plconaste,"  lí. — Ceilania. 

])c  color  a/ul  obscuro  de  patos,  y  n( 
go  á  negra  de  hierro.  Según  el  con 
eilan  azul  celeste,  amarilla  y  encama 
En  pedazos  esquinados  romosygrai 
en  los  octaedros  de  la  figura  171  lan 
Los  cristales  pequeños  y  muy  peqi 
Ihcrcntcs  y  embutidos. 
Los  pedazos  esquinados  y  los  grano: 
poco  lustrosos;  y  Jos  crisUl es  lisos  y 
agrupados. 

Por  dentro  lustrosa  que  pasa  á  respl 
que  BC  acerca  algo  al  seni  i  metálico. 
Textura  concoidea  muy  plana- 
Fragmentos  muy  agudos. 
Trasluciente  en  loa  bordes. 
Dura  que  raya  poco  al  cuarzo. 
Algo  quebradiza.  P.  3,  7  según  Ha¡ 
Por  si  sola  li  un  fuego  fuerte  se  poní 
i  polvo,  y  solo  aparece  vitrificada  en 
lelvc  en  vidrio  verde  aceituna  obsc 
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rosr&rica«1a  disuelve  bien  en  polvo  jr  sin  dejar  nadn,  también  en 
rorma  de  vidrio  teñido  por  el  hierro  y  transparente.  Con  la  sosa 
se  espopja  ea  escoria  negra  que  no  se  funde  aunque  se  le  eche 
Días  sosa. 

Deacotils  sacó  por  el  análisis  Alumina  -  -  -  68 
Mañiesia  -  -  •  12 
Oxido  de  hierro  -  16 
Siliza      -     -    -    -      s 

Se  halla  entre  los  productos  volcánicos  en  la  arena  y  el  detritus 
de  basalto  al  pie  de  las  montañas  de  este  al  norte  de  Montpeller, 
y  en  los  ríñones  de  feldespato  de  las  orillas  del  Rin.  Eo  el  Soma 
en  la  caliza  bubordinada  á  roca^t  micáceas  con  idocrasa  6  vesuvia- 
na  que  se  suponen  haber  sido  arrojadas  intactas  por  el  Veauvio:  la 
de  la  isla  de  Ceilan  con  zafiros,  jergones  y  hierro  magnético  en  la 
arena  de  loa  rios.  Los  mayores  cristales  en  caliza  granuda  en 
Warwick  en  Norte  América. 


AüTOMOLITA.*    ,"  2   'J^^t 

Octahedral  Conindum,  M.  y  Jam. — Automaíite,  Ph. — Automo- 
molit,  W, — Gahnit,  Haüsm.  y  hsosa.,  por  su  descubridor 
Gahn. — Spinell^  zincífére,  H. 

Azul  de  patos  puerco,  que  ee  acerca  mucho  á  verde  montaña. 

Solo  cristalizada  en  octaedros  regulares  y  en  sus  segmentos 
sencillos  6  formando  gemelos  como  en  la  espinela.  Loa  cristales 
medianos  y  pequeiloa  siempre  embutidos,  y  solitarios,  rara  vez 
agrupados:  su  superficie  áspera  cubierta  á  veces  de  mica  y  blenda. 

Textura  principal  lustrosa:  la  transversal  poco  lustrosa  de  lus- 
tre de  cera. 

La  principal  hojosa  de  cuádriple  crucero  paralelo  á  las  caraa  del 
octaedro  que  se  saca  con  bastante  perfección:  la  transversal  con- 
coidea. 

Fragmentos  esquinados  indeterminadamente. 

Poco  trasluciente  en  los  bordes  á  opaca. 

D.  9,  5.  P.  de  4,  2  á  4,  4  a^n  Br.;  según  Haily  4,  69,  pero 
á  veces  tiene  galena  finamente  diseminada. 

Aun  el  polvo  se  disuelve  muy  poco  en  bórax  y  sal  fosfórica.  La 
sosa  no  la  disuelve  sino  que  se  aglutina  en  escoria  obscura.  Redu- 
cida á  polvo  (cuanto  mas  fino  mejor]  y  bien  meiclado  con  sosa 

*  Como  M  dijínmot  piedn  deiertvra,  puet  por  tu  mucho  zinc  ae  ictrc*  & 
ImnaUlM,  j  como  que  niega  lu  pare nteico con  Im  piedras. 


238 

án  í  un  buen  íuept  de  reducción  un  anillo  cloro  <lc 
rededor  de  la  prueba:  este  es  el  mejor  carácter 
sóplele.  Con  sosa  y  b6rax  juntoa  da  vidrio  transp: 
verde  aceituna  por  el  hierro. 

Consta  iM^gun  Kckeberg  de  Alumina    -    -    . 
Oxida  de  zinc 
Oxido  de  hierro    - 
Maruanesa  y  cal  un 
Sili^a     -    -    -    - 
Kstá  embutida  en  pizarra  talcosa,  que  aunque  < 
liante  de  Fálilun  en  Suecia  solo  se  halla  en  una  t 
con  galena  y  blenda,  y  en  Brodbo  embutida  en  c 
linia  y  ¡^nate;  y  en  la  Nueva  Jersey  junto  á  lai 
hierro  de  Franklin  con  espato  calizo,  cuarzo  y  au 


Plomo  aoomado.  Pb  Al'  +  6  A<] 

Bleioxyil-Ahiminat,  Bteigummi,  Leonh.   y  Br. 
me,  GiLLET  DE  Lauhont. — Plomb  liydn>-alu; 

Mohs  lo  describe  como  sigue: 
Color  pardo  cetrino  y  rojizo  en  listas. 
Arriñonado  y  en  racimos  de  superficie  lisa.   Uí 
textura  es  concoidea  y  otros  ñbrosa. 

Partes  separadas  en  barras  delgadas  6  impercep 
Trashiciente. 

Raya  al  espato  flúor,  pero  no  al  vidrio. 

Frotándolo  aislado  adquiere  fuerte  electricidad 

l)a  agua  por  s!  en  el  matractto  saltando  con  fue 

bon  se  pone  opaco  y  blanco,  se  hincha  como  la  ?,< 

tina  á  un  fuego  fuerte  sin  llegar  á  fundirse.   Con 

drio  sin  color  y  transparente:  lo  mii«nio  con  sal 

atíadiendo  mas,  se  pone  lurl)io  el  vidrio  al  enfriars 

disuelve,  solo  aj^orecen  globulilos  de  plomo  pM-  ti 

nilnito  de  oxido  de  cobalto  da  un  bello  azul  y  pui 

Según  Bercclio  está  tom|)Uts(o  de 

Oxido  de  plomo      -----    40 
Abrmina  .    -    -    .    t    -    -    .    37 

Agirá \8 

Acido  sidluroso ,      O 

Cal  y  óxidos  de  liierro  y  margancso  1 

Siliza O 

Se  halla  en  Hucigoet  junto  á  PouJbouen  en  Bre 
;on  galena,  blenda,  pirita  cubiua  y  plomo  blanco, 


OiBSiA.  Al  Aq>. 
G-ibbBÍte,  ToRBET. 

La  describen  Mohs  y  Phillips  como  sipie: 

De  color  blanco  verdoso  &  agrisado  puerco. 

Kn  estalactitas  irregulares  de  una  pulgada  á  lo  menos  de  dilime- 
ro, y  de  unaá  tres  de  largo,  agregadas  muchas  paralelamente  y 
:n  tubos,  y  á  veces  bulbosa. 

Por  dentro  poco  lustrosa. 

Textura  fibi-osa  divergente  de!  centro  á  la  circunferencia. 

Poco  trasluciente. 

Dureza  algo  mas  de  4;  pero  se  reduce  fácilmente  á  polvo.  P. 
2,  4. 

En  el  matcacito  da  mucha  agua.  En  carbón  es  infusible.  En 
i)úrax  se  disuelve  lentamente  en  vidrio  transparente-que  no  se  en- 
turbia enfriándoao  ni  con  el  soplo  d  pausas.  Echando  mucha  en 
polvo  fino  sale  un  vidrio  turbio  cuya  superficie  se  pone  cristalina 
al  enfriarse  y  apenas  se  funde  mas:  este  vidrio  es  turbio  tanto  en 
frió  eomo  en  caliente,  y  si  en  cate  estado  es  transparente,  también 
lo  es  en  frío.  Con  la  sal  fosfbrica  da  vidrio  transparente  que  S 
ningún  grado  de  saturación  se  pone  opaco.  Si  se  echa  mucha  alu- 
mina, la  parle  no  disuelta  se  queda  semitransparente:  lo  mismo 
«icede  mezclando  la  sal  fosfórica  saturada  de  alumina  con  vidrio  de 
búraic  también  saturado.*  Con  sosa  se  esponja  algo,  no  se  funde  y 
el  exceso  de  sosa  se  introduce  en  ei  carbón.  Con  disolución  de 
cobalto,  después  de  soplar  mucho,  da  un  bello  azul  que  añadien- 
do mas  disolución,  se  vuelve  mas  ubstruro,  pero  igualmente  her- 
moso :  á  la  luz  del  día  se  percibe  bien  después  de  haberse  enfriado. 
El  Dr.  Torrcy  sac6  de  ella  Alumina  64,8 
Agua  34,7 
Se  halla  en  Richmond  en  Massachusotts  de  la  América  del 
Norte  en  una  mina  abandonada  de  hierro  pardo. 


DlASPORA.  Al  U. 

Bllttriger  Hydrargilit. — Diaspore  de  Haiiy  que  quiere  decir  que 
se  dispersa. — (Véase  pag.  90  de  mis  tablas). 

Gris  verdosa  clara,  que  ya  se  acerca  á  blanca:  á  veces  parda  por 
defuera  según  Ph. 
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En  masas,  en  celdillas  compuestas  de  eristalil 
san  en  todas  direecionea,  y  rara  vez  en  el  prisoí 
de  la  fig.  177  lam.  23.  Según  Phillip 

M  con  T  -  -  64"  54' 
P  con  T  -  -  101°  20' 
P  con  M     -     -  108°  30' 

Por  fuera  lustrosa:  las  caras  M  de  lustre  de  i¡ 

Por  dentro  en  la  textura  principal  lustrosa, 
poco  lustrosa  de  lustre  de  nácar. 

Textura  principal  hojosa  mas  bien  curva  que 
cero  claro;  otros  dos  encubiertos  paralelos  á  i: 
ma  rombal:  el  primero  pasa  por  la  diagonal  ma: 

Partes  separadas  granudas  grandes  y  mediana 

Fuertemente  trasluciente  en  los  bordes. 

Quebradiza.   P.  3,  43  según  HaQy. 

De  la  diopslda,  zoisia  y  tremolana  se  distingu 
por  la  especie  de  lustre,  cruceros  y  algo  mayor 
ñlita  hojosa  la  distingue  el  color,  la  textura  hojc 
especialmente  su  mayor  dureza. 

En  el  matracito  chisporrotea  fuertemente  y  s 
Camilas  blancas  y  lustrosas:  entonces  da  poca  a 
que  empieza  casi  á  rusentarse,  da  una  gran  p 
de  que  está  fuertemente  adherida  como  en  los  hi 
l>on  es  infusible.  En  búrax  se  disuelven  las  est 
mente  y  forman  vidrio  blanco  y  transparente, que 
liiar  con  el  soplo  á  pausas.  La  sal  fo8f6rica  hace  ' 
esqueleto  de  siliza.  La  sosa  no  hace  nada.  C( 
hierro  no  se  descubre  indicii^ de  ácido  fosf&rico. 
dacoballo  toma  un  bello  azul. 

Tiene  según  Vauquelin  y  Chi 

Alumina  -  -  -  80,00  86 
Agua  -  -  -  -  17,30  14 
Protoxido  de  hierro  3,00  7 

llercctio  cree  que  contiene  ademas  alguna  sul 

Se  ignora  su  criadero:  le  Lievre  la  halló  %n  u 
Hs:  Ilnrtmann  dice  que  se  ha  hallado  después  ' 
llamado  Killinit;  creo  que  se  equivoca  porqui 
cosa. 

Cuarzo. 
Itombohedral  Quartz,  M.  y  Jam. — Q' 
1.  Amatista. ->-Edler  Amethist, 
L  Scbespecie:  tina. 
Del  violado  obscuro  pasa  al  aaul  de  ciruela,  p 


negro  pardusco;  y  del  claro  al  gris  de  perla,  de  humo  y  c 

to,  al  blanco  agrisado  y  verdoso,  y  al  verde  aceituna  y  pistacho. 

EslA  matizada  frecuentemente  de  varios  de  estos  colores  en  ciii- 

En  masas,  rara  vez  en  piedras  rodadas,  y  frecuentemente  cris- 
talizada en  pirámides  exágonas  sencillas,  muy  rara  vez  dobles, 
Kuestas  las  caras  de  la  una  sobre  las  de  la  otra,  con  las  aristas  de 
1  base  mas  6  menos  truncadas. 

Varfan  desde  medianas  hasta  pequeñas  y  siempre  agrupadas-,  las 
pirámides  sencillas  unas  aliado  de  otras,  y  las  dobJcii  sobrepuestas. 

Sus  caras  lisas,  y  de  resplandecientes  á  poco  lustrosas. 

Por  dentro  varía  la  textura  según  el  lustre  y  transjtarcncia:  ei 
de  la  conc6idea  perfecta  es  resplandeciente:  el  de  las  demás  lus- 
troso que  se  acerca  tal  cuál  vez  á  poco  lustroso  de  lustre  de  vidrio. 

La  textura  de  la  transparente  es  concoidea  perfecta;  la  de  las 
demás  imperfecta  que  pasa  á  veces  á  desigual  y  á  astillosa  de 
astillas  grandes. 

Fragmentos  agudos. 

Casi  siempre  tiene  la  amatista  en  masas  partes  separadas  en  bar- 
ras gruesas  mas6  menos  perfectas,  y  sus  puntas  libres  están  cris- 
talizadas: las  barras  imperfectas  pasan  á  formar  partes  granuda.^ 
prolongadas.  Están  atravesadas  perpendicularmente  por  otras 
tesLáceas  gruesas,  planas  y  en  zigzaque,  rara  .vez  curvas  concén* 
tricas;  y  siendo'cada  una  de  estas  de  diverso  color,  de  aqui  pro- 
vienen los  dibujos  en  cintas. 

Las  caras  de  separación  lustrosas  y  rayadas  oblicuamente  al  tra- 
vés, 

Transparente  de  doble  refracción^  semitransparente  y  traslu- 
ciente. 

Menos  dura  que  el  cristal  de  roca:  algo  quebradiza.  P.  de  3, 
6á2,  73. 

Cuiltiene  la  amatista  según  Rose  una  cortísima  porción  de  hier- 
ro y  marganeso;  y  al  último  se  supióne  que  debe  su  color,  pues  lo 
pierde  S  un  fuego  violento. 

Se  hallaen  montañas  primitivas  como  lasdcl  gneis  formando  vetan 
por  si  sola  en  grupos  de  cristales  hermosísimos  y  en  las  de  transi- 
ción en  bellos  cristales  en  vetas  acompañando  metales  ricos  como 
en  Guanajuato,  y  en  Sehemnitz  en  la  baja  Ungiia,  y  también  en 
cocos  y  vetas  de  ágata  en  la  almendrilla. 

La  amatista  capilar  de  Silesia  es  una  variedad  con  hojillas  embu- 
tidas de  hierro  micáceo,  que  al  sol  parecen  rojas. 

La  usan  los  joyeros  en  teniendo  hermoso  color,  mas  que  no  sea 
de  Persia,  ni  de  Ceilan. 

3H 


II.  StTBSSPECIE:  ORBIKARIA. — FftSe 

Blanca  de  leche,  amariUenta  6  agrisada 
sa  &  violada. 

Siempre  en  masas  y  en  piedras  rodada 

Por  dentro  poco  lustrosa  de  lustre  de 
te  en  la  textura  transversal  se  acerca  algc 

Textura  principal  fibrosa  algo  imperfe< 
tas  y  divergentes  en  ramilletes,  que  pasan 
La  transvenal  concoidea  imperfecta,  dct 
tillosa. 

Sus  fragmentos  algo  agudos  6  cuneifor 

Consta  de  partes  separadas  granudas  eí 
ran  á  cuneiformes,  tan  incorporadas  entr 
las  caras  de  separación. 

Fuertemente  trasluciente:  solo  la  que 
transparente. 

Dura:  algo  resistente,  &c. 

Siempre  acwnpañada  de  la  anterior  y 
ocupando  el  medio  de  las  vetas  los  crist 
csciiNa  en  las  vetas  .de-ágata,  y  escasísima 

11.  Cristal  de  R( 

Bergkristall,  W.-^-Quarz- 

Blanco,  amarillo  y  pardo  son  sus  prii 
rarísima  vez  blanco  de  nieve,  comunpi' 
gris  de  perla:  blanco  amarillento,  gris 
ocre  bajo  que  se  inclina  á  veces  al  de  to¡ 
clavo,  unas  veces  tan  obscuro  que  se  ac 
otras  tan  rojizo  que  se  acerca  á  rojo  de  j 

No  se  halla  en  masas,  sino  en  piedras 
en  los  cristales  de  la  íig.  42  lam.  9.. 

La  ñgura  a  es  el  romboedro  primitiv 
esquinas  de  la  base  truncadas  que  se  coi 
es  la  ¿  á  la  que  se  agregan  otros  truncam 
cristal  y  se  completan  en  la  fig.  e,  y  ere 
g  muestra  una  cara  rómbea  en  cada  esquí 
pirámides;  Haily  solo  la  describe  en  la 
un  trapecio  x  en  el  ángulo  superior  izquit 
ma  y  poco  inclinado  i  ella;  en  el  cristal 
en  el  ángulo  inferior  derecho:  la  t  repr 
en  el  ¿ngulo  superior  izquierdo,  y  comb 
beas  3:  Hj  tiene  las  aristas  entre  las  caí 
biseladas  y  truncadas,  y  se  hallví  en  comi 
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de  A  y  de  i:  la  k  muestra  aumentada  una  de  las  caras  de  la  ante- 
rior, que  tira  á  formar  otra  pirámide  muy  aguda,  y  la  í  muestra 
un  apuntamiento  muy  obtuso.  En  el  cristal  grande  las  caras  b  b 
tiran  á  formar  un  romboedro  obtuso,  6  Juntas  con  c  una  pirámide 
exágona  obtusa:  las  *  hasta  4,  tiran  á  formar  romboedros  agudos, 
ó  juntas  con  g  hasta  4,  pirámides  ex&gonas  mas  agudas  que  Tas  co- 
munes. Las  caras  x  u  y  \ia  siguientes  se  ven  rara  vez  juntas  en  el 
mismo  cristal. 

Las  caras  x  de  la  lam.  9  ñg.  43  let  h  tienen  en  realidad  la 
posición  de  taj  alternas  de  una  pirámide  exágona  inequilátera,  y 
las  mismas  en  la  Icfra  í  tienen  la  posición  de  las  de  otra  pirámide 
que  alternase  con  la  anterior. .  Están d/i  á  la  derecha  6  i  la  izquier- 
da de  las  caras  3  del  romboedro  fundamental,  se  llaman  los  indi- 
viduos en  que  aparecen  derechos  ó  inversos.  Nunca  se  pueden 
colocar  semejantes  individuos  en  uña  posición  tal  que  coincidan  sus 
caras,  aunque  son  geométricamente  iguales  é  inversamente  semejan- 
tes, como  si  dijéramos  nuestras  manos  derecha  é  izquierda.  Xa- 
miíiitas  transparentes  de  cristal  de  roca  cortadas  perpendicular- 
mente  al  eje  de  los'  prismas  exágonos,  no  muestran  á  la  luz  polari- 
zada, como  otros  romboedros,  una  cruz  negra  con  anillos  de 
colores:  solo  dejan  ver  estos  últimos  con  una  mancha  obscura  en 
el  centro,  terminada  por  lineas  ondeadas.  Esta  es  la  polarización 
descubierta  por  Biot  y  Brewster  y  llamada  circular.  Pero  toman- 
do dos  laminitaa  de  igual  grueso  y  transparencia  de  un  cristal  de- 
recho y  de  otro  inverso,  y  poniéndolas  una  sobre  otra  á  la  luz 
polarizada  aparece  la  cruz  negra.  Para  explicar  esto,  se  supone 
que  las  moléculas  de  luz  que  se  mueven  á  lo  largo 'del  eje,  toman 
al  mismo  tiempo  un  movimiento  circular  en  cierta  dirección,  que 
se  destruye  por  el  movimiento  opuesto  del  otro  cristal. 

£l  Dr.  Brewster  ha  observado  que  en  todas  las  variedades  de 
la  amatista,  especialmente  en  las  del  Brasil,  alternan  las  dos  espe- 
cies de  individuosj  derecho  é  inverso,  en  capitas  delgadas  á  hoji- 
llas  cristalinas  paralelamente  á  la  superñcie  de  los  prismas  y  pirá- 
mides: Aun  en  la  textura  se  nota  esto  claramente,  cuando  se  ob- 
servan á  la  luz  polarizada  laminítas  corladas  perpendicularmente 
al  eje  de  los  prismas.  Después  del  examen  de  Brewster  dice  Hai- 
dinger  que  se  ha  extendido  el  nombre  de  amatista,  que  antea  se 
limitaba  á  las  variedades  violadas,  á  lodos  los  cristales  yfrag- 
vtentos  compuestos  de  este  modo,  aunque  sean  verdes,  amari' 
líos,  ó  blancos.  El  que  guste  recorrer  los  colores  que,  siguiendo 
á  Wérner,  hemos  asignado  á  la  amatista  verá  que  sin  saber  nada 
de  polarización^  admitia  Wémer  también  amatistas  verdes,  amari- 
llas y  blancas.  Las  capitas  delgadas  de  que  habla  Brewster  parale- 
las á  las  caras  de  los  prismas,  que  se  distinguen  por  su  color 
blanco  y  violado  en  ol  mismo  cristal,  se  ven  petfectamente  en  un« 
amatista  de  Ouanajuato. 

Se  hallan  de  todos  tamaños  dosde  estremamente  grandes  has- 
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delgados  como  agujas:  las  dobles  p'námidcs  ] 
Duelas. 

Rara  vez  están  embutidos,  por  lo  común  Aiihcr 
imo  &  por  una  cara  lateral,  y  atravesados  tie  1 
ees  se  injiere  un-cristal  (Icifrado  por  el  eje  de  < 
■mando  una  especie  de  gemelos  que  se  llama: 
is  caras  del  apunt-imiento  y  de  las  dobles  pira 
I  de  los  prismas  rayadas  al  través:  las  caras  ri 
mté  a  sus  aristas:  la  supcriicie  de  las  piedras  n 
mismo  cristal  de  roca  suele  tener  una  corteza 

Por  fuera  los  cristales  rc9plandcGÍente(V&  lustro 
Por  dentro  resplandecitnlc  de  lustre  de  vidrio. 
Su  textura  en  concúidcs  frrandcs  y  perfectas  ra 
emaa  hojosa  encubierta  con  s6\t¡plc  crucero  ei 
i  caras  del  dodecaedro  bipiramidal  c  de  líaíiy 
rse  como  fundamental  |  pero  se  ha  preferido  el 
1°  15'  y  85°  45'  porque  en  efecto  tres  cruceros 
(perfectos  spn  mas  fáciles  de  conseguir  que  lo 
nbargo  no  resultan  de  aqui  fragmentos  piramida 
1  esquinados  indeterminadamente  y  muy  agud 
carlus  de  propósito,  y  para  facilitar  esta  opcraei 
edra  y  se  fcelia  en  agua  fiia. 
Qeneralmcnte  transparente  y  tiene  doblo  rcfrai 
P.  9;  agrio;  <]uebradizo.  P.  3,  ti. 
Dos  pedazos  frotados  en  la  obscuridad  fosforen 
reumállLo;  calcinado  adquiere  electricidad  pola 
Cristales  con  agua  y  aire  los  tenemos  en  miest 
<  no  con  agua,  aire  y  |»etróleo,  y  mucho  menoí 
lUado  el l)r.  líreusler,  á  saber:  un  grupo  movib 
rboQato  de  cal  en  lu  interior  de  un  cristal  de  ro 
le  el  dice  de  cuarzo.  Como  la  burbuja  de  air 
nsiblcmente  con  el  calor,  se  habrí  de  concodt 
•alenido  era  agua.  Es  ingeniosa  la  hipbtesi  de 
■ctcnde  que  puede  subsistir  en  altaa  temperatuí 
liza  liquido  con  alguna  porción  de  aire  atmosféi 
La  siliza  no  se  funde  por  si  sola.  En  b6r*K  ; 
lilamente  dando  un  vidrio  difícil  de  fundir,  qi 
m  el  soplo  á  pausas.  En  la  sal  fosfórica  se  disu< 
ntidad  y  el  vidrio  al  enfriarse  se  queda  transf 
)  disuelta  es  semitransparente.  En  sosa  se  disi 
ervescencia,  formando  vidrio  transparente.  Cor 
!  cobalto  toma  un  color  azulado,  que  con  m 
lelve  negro  ó  gris  obscuro,  y  con  esto  se  disti; 
bstancias  que  contienen  alumina.  Dando  fuego 
I  i'lgado  de  la  prueba,  se  funde  con  el  oxido  i 
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drio  azi)],  y  la  orilla  al  rededor  de  lo  fundido  es  también  azul, 
pero  que  rojea,  y  no  tiene  nada  de  hermoso. 

En  este  está  lu  eilizacasi  pura:  100  da  el  edículo  de  las  propor- 
ciones, y  99,37  halló  Buchol¿  oon  vcstigloB  de  hierro  y  alumina. 

Se  halla  en  lajas  y  vetas  de  montañas  primitivas,  y  en  grandes 
oquedades''  tapizadas  de  cristales  extremamente  grandes  en  to 
interior  de  las  vetas,  con  adularía,  ortoclasia,  axinila,  cpidota,  cl»- 
■  rita  y  espato  calizo  en  Suiza,  Francia  y  Escocia  y  acaso  en  Oaxa- 
ca  donde  abunda  el  granito,  y  con  topacio,  berilo  y  micu  en  Si- 
beria.  Los  pocos. metales  que  la  acompañan  y  en  corta  cantidad 
son  hierro  espejado,  octaedr i ta,  <i  atanusia  y  pirita.  En  las  veta;i 
de  montarías  de  transición  se  halla  en  pequeños  cristales  en  Gua- 
najuato  y  en  Ungria,  Transílvania,  &c.  con  galena,  blenda,  cobre 
amarillo,  pirita,  y  en  mantos  en  la  formación  de  estaño  de  Zínn- 
wald  con  mica,  espato  ñuor,  estaño  común,  vólfran  y  tungstena. 
Se  encuentra  también  en  yeso  y  en  cocos  de  p{>rfído,  almendrilla, 
piedra  córnea,  y  marga  en  cristales  tan  limpios  y  hermosos  que 
se  tuvieron  antiguamente  por  diamantes. 

Contiene  varios  fósiles  como  chorlo,  pistacia,  piedra  radiante 
común  y  asbesto  sa,  amianto,,  cío  rita,  mica,  granate,  espato  flaor, 
pirita  arsénica!,  hierro  espejado,  rutilo,  &c. ;  y  cuando'  se  desUu* 
yen  el  antimonio  gris,  la  marganesa  y  el  rutilo,  aparece  el  cristal 
de  roca  atravesado  por  muchas  canalitas  prismáticas'  huecas; 

En  Milán  y  en  Ginebra  se  pule- para  arañas  ó  candiles  y  vasos, 
como  los  que  rompió  Neron  enfurecido  por  la  revolución  que 
acabó  con  él,  aderezos,  sellos,  San.:  en  el  dia  solo  costea  la  manu- 
lactura. 

III.  Lechoso. 

Milchquarz,  W. — Quartz  hyalin  rose,  H. 

Rojo  rosado  y  blanco  de  leche  que  pasan  uno  á  otro  por  el  gris 
de  perla:  el  rosado  bajo  se  confunde  con  el  blanco  rojizo,  y  el 
obscuro  con  el  carmesí:  el  blanco  de  leche  azulea  á  veces  mucho 
y  visto  por  refracción  amarillea. 

Solo  en  masas. 

Por  dentro  lustroso  que  se  acerca  unas  veces  i.  poco  lustroso,  y 
otras  á  resplandeciente  de  lustre  de  vidrio  que  se  inclina  algo  al 
de  cera. 

Su  textura  en  grandes  concoides,  mas  6  menos  perfectas  ó  pla- 
nas. 

Fragmentos  algo  agude». 

Propende  á  veces  á  formar  partes  teStáceas  gruesas  y  planas. 

*  J«>bó*«dai  crátalinw  de  U  Buua  ya  enn  Imiumu  en  ticpipo  de  Ptinio, 


Semilranspiirentfi,  que  se  acerca  á  traslucienti 

P.  a,  64  según  Kársten:  en  lo  demás  convi» 

Se  halla  en  lo  interior  de  las  lajas  de  cuarzo  c< 

a  de  Baviera  y  otras  partee;  y  su  color  proviei 

[e  marganeso,  pues  se  destruye  al  fuego. 

En  un  tiempo  se  vendÍ6  después  de  pulido j 
olor  bajo,  pero  no  dura  tanto  su  pulimento  co 
'  cristal  de  roca,  y  el  rojo  baja  mucho  con  el  tít 
lam&  Wérner  rosado,  y  después  que  lo  observí 
eclioso. 

IV.  CosiuK. — Gemeiner  Quartz, 

Itlanco  amarillento,  verdoso,  de  nieve,  agri, 
ilanco  agrisado  pasa  al  gris  ceniciento,  de  perla, 
:  amarillento,  al  amarillo  de  cera  y  melado,  pa: 
lo  rojizo:  del  blanco  rojizo  á  rojo  de  ladrillo 
aiigre,  y.  del  gris  ceniciento  obscuro  al  negro  a 
07.  azul  de  .iñil  obscuro  como  en  laJndicolita  i 
Ierita,a7ul  d(;|>ru^'ia  y  viohdo,  verde  aceituna 
aña  y  cnrdcnilln. 

También  varía  mucho  su  figura,  pues  está  er 
lo,  en  piedras  rodadas  &  cascajo  y  chinas  y  en 
Olios  tamaño:*,  en  cIiíijki.i,  culular,  con  impresio 
nidales  tabulares  y  cónicas:  rara  vez  arriüone 
^stalacUlico,  r.irísima  nudoso  y  cariado  y  retícul 
o  liall¿  ci  barón  de  tlumboIdLeii  Giiniiajuato  f( 
cldillss  curvas;  los  filamentos  solitarios adhcreí 
les  son  flexibles  el  asi  icamen  te. 

Sus  cristalcB  propios  son  prismas  oágonos 
ipuntados  con  seis  caras,  íi  píi-ámidcs  exágónas 
os  prismas  nunca  tan  regularos  ni  tan  grandes  i 
al  de  roca,  y  varían  hasta  pcquefios.  Estos  est 
lerentes  por  una  cara  lateral  6  terminal,  rara  ^ 
'cces  en  agujas  y  capilares;  las  pirámides  sencil 
)repiiestas  6  en  botones:  las  dobles  embutidas  t 

Los  impropios  son  la  pirámide  exágona  agud: 
7  la  doble  triángolar  muy  obtu.ia  del  espato  ca 
Irada  y  rombal,  exágona  y  octágona  del  espato 
len  haberse  amoldado  juntas  sobre  sus  núcleos  < 
a  lente  del  yeso,  y  el  octaedro  y  cubo  que  se  fe 
os  huecos  que  dejó  el  espato  flúor.  Las  caras  di 
no  la  superficie  de  las  figuras  particulares:  la: 
ñas  rayadas  6  encostradas;  las  del  apuntomient 
as  demás  poco  lustrosas,  y  las  ásperas  centellac 

Por  (lentro  poco  lustroso,  que  se  acerca  á  lusl 
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teliante  de  lustre  de  vidrío,  que  se  inclina  algo  al  de  cera. 

Su  textura  en  pequeñas  6  medianas  astillas,  6  desigual  de  ^ano 
pequeño,  que  se  confunde  con  la  concoidea  pequeña  6  imperfecta: 
esta  tiene  el  mayor  lustre,  y  el  menor  la  astillosa  pequeña.  Muy 
rara  vez  es  fibrosa,  gruesa  6  fina,  paralela  6  divergente  en  ramille- 
tes: el  flexible  clastieamente  del  Brasil  la  tiene  pizarreña:  el 
del  cerro  det  muerto  en  San  José  del  oro  la  tiene  hojosa  bien  cla- 
ra con  triple  crucero  romboedro. 

Fragmentos  agudos. 

Suele  no  tener  partes  'separadas,  y  cuando  las  tiene  son  barras 
paralelas  y  divergentes  de  todos  gruesos,  y  las  muy  delgadas  ter- 
minan en  la  textura  fibrosa  gruesa;  6  granudas  pequeñas  y  muy 
pequcBas  mas  6  menos  incorporadas  entre  si,  b  de  fácil  separación 
como  las  del  cuarzo  elástico:  la  variedad,  mas  rara  las  tiene  granu- 
das prolongadas  casi  esferoidalesy  medianas,  las  cuales  envuelven  á 
otras  finas:  tan  escasa' como  esta  es  la  de  partes  testiceas  grue- 
sas y.  planas. 

Las  barras  tienen  las  caras  de  separación  rayadas  oblicuamente 
al  través. 

Por  lo  común  trasluciente:  los  cristales  á  lo  mas  semitranspa- 
rentes; el  de  color  obscuro  aveces  sólo  trasluciente  en  los  bordes. 

Duro:  agrio:  algo  resistente. 

El  pizarreño  de  grano  fino  flexible  elásticamente. 

P.  de  2,  64  á  2,  65  según  Br. 

Junto  á  Nantes  hay  en  granito  un  cuarzo  gris  concoideo  y  tras- 
luciente, que  golpeado  6  frotado  da  un  olor  desagradable,  y  al 
fu^o  lo  pierde  aumentando  de  peso,  en  prueba  de  ser  algún  gas  el 
que  se  desprende,  y  absorvC  después  el  agua  volviéndose  mas 
trasluciente,  y  se  llama  cuarzo  fétido.  Junto  á  Pforzheim  sus 
cristales  son  huecos  y  están  llenos  de  arcilla,  y  embutidos 
en  marga  gris  de  la  formación  de  la  caliza  de  conchas:  la  marga 
se  descompone  y  quedan  los  (^iptales  sueltos. 

Es  parte  constitutiva  de  las  rocas  primitiras,  exceptuando  los^a- 
trroa  6  eufótida»'  6  rocas  compuestas  de.  esmaragdita  obscura  y 
labradorite:  lo  mismo  de  las  de  transición,  en  las  que  es  mas  gra- 
nujiento y  opaco  excepto  la  sienita,  roca  verde  porfidosa  y  caliza. 
En  los  pórfidos,  menos  los  traquíticos  se  halla  en  granos  y  dobles 
pirámides,  y  en  la  pizarra,  caliza,  sienita,  y  siíi^apizarra  eslá 
mezclado  accidentalmente. 

En  las  montañas  de  capas  forma  la  arenisca  roja  estando  sus 
granos  reunidos  por  una  argamasa  arcillosa,  caliza,  mai^sa,  &c., 
y  en  las  terceras  están  á  veces  conglutinados  sus  granos  sin  arga>- 
masa  visible  como  en  la  arenisca  de  Fontenebl6. 
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En  \is  rocas  tratjufticas  y  votcánic; 
mente. 

En  tas  primilivas  96  4iall3  ademas  c 
chos  centenares  de  toesas  de  grueso.  F 
toa,  y  atraviesa  en  vetas  las  rocas  prtm 
lo,  y  asomando  á  la  superficie  en  f^nm 
Ría  de  galena,  estaílo  y  otros  metales 
forma  capas  subordinadas  al  yeso  y  la 
acarreo  abunda  muclio  en  forma  de  an 
Los  rayos  que  atraviesan  los  arenales 
cuentran  al  paso,  y  forman  tubos  mas  ¡ 
cales  que  se  llaman  iubos  de  rayo  «f\ 
profundidad  en  ramales  mas  cortos  y 
de  largo.  Son  blancos  y  grises,  por  der 
fuera  tienen  pequeñas  eminencias  coi 
pais  de  Münster,  junto  á  Dresde,  en  Un 
Dr.  Fiedlcr  en  Dresde,  ofrece  en  vep 
pesos,  y  de  16  en  400  cada  ejemplar. 

Sus  usos  son  casi  infinitos  para  pie« 
para  empedrados,  en  la  agricultura  [ 
fuertes,  y  en  las  fábricas  de  loza,  porc 

Sus  diversas  especies  constan  de  síli 
ailiza  y  cal,  siliza  y  oxido  de  plomo;  á « 
La  cal  endurece  el  vidrio  de  potasa  6  st 
to  á  ponerse  mate  y  íÍ  tomarse  de  colore 
plomo  le  da  un  lustre  adiamantado:  eiy/, 
el  crownglusx  ninguno.  Como  el  ¡ 
fuerza  rcfringentc  qtie  el  segundo,  niei 
de  aquí  6a  qnc  de  la  reunión  de  duS  6  I 
puesta,  en  que  se  destruyen  los  bordes 
quedándole  bastante  refmngibilidad. 
de  las  lentes  acromíiticas  de  los^plesc 
ne  de  que  presentan  las  imágenes  de  li 
lores.  La  mayor  dificultad  para  conseg 
está  en  que  el  Hintglass  fundido  por  el 
de  pelos  y  de  líneas  ondeadas,  que  dej 
dad  de  la  masa.  Esto  se  remedia  por  c 
Fraunhofer  calentando  el  vidrio  hast 
que  se  funda  completamente,  con  lo  qu< 
ncas  ondeadas  interiores  sino  hasta  las 
se  pueden  con-egir  las  manchas  negras 
reponiéndolas  con  nuevo  vidrio  de  la  i 
nico,  potasa  y  oxido  de  cobalto  da  el 
otros  óxidos  metálicos  los  demás  vidrii 

Según  Bustamante  las  minas  de  Val 
otras  de  la  vela  madre  de  Guanajuul 


lermosaa  delaamatista  ñna,  y  del  cristal  de  roca  délas  variudadcB 
irisinada  bisalterna,  y  pmmada  comprimida  tan  delgadas  como 
giijas,  comunmente  de  tres  á  9cifl  lineas  de  diámetro  y  á  vecei 
lasan  de  una  pulgada:  e)  interior  de  los  prismas  grandes  suele 
:oilteneralguna9  ampollas  llenas  en  parte  de  un  líquido  que  movién- 
lose  dentro  imita  el  nivel  de  aire.  Hay  en  las  dichas  minas  cuar- 
to común,  cuyas  pirámides  agrupadas  forman  botones,  sartas  y 
iLra^  figuras;  en  cristales  pscudom6rficos  como  el  metastático  y 
itros  '(Ue  pertenecen  al  espato  calizo;  ñnalmente  celular,  esponjoso 
cariado,  &c.  £ln  Tulancingo,  hay  cristales  sueltos  de  la  variedad 
lodecaedra  y  prismada  esíaJoide,  á  vecea  muy  perfectos. 

V.  Pbasio. 
Frasem,  W — Quartz-hyalin  vert-obacur,  H. 

Siempre  verde  puerro  como  lo  indica  su  nombre,  pero  de  todos 
gr,.Jo,. 

Kn  ma.sas  y  rara  vez  cristalizado  como  el  cuarzo  común. 

Los  cristales  medíanos,  pequcíios  y  muy  pequeños,  y  los  pris- 
mas largos  agrupados  en  ramilletes  y  hacecillos. 

Su  superficie  áspera  6  encostrada  y  no  pocas  veces  con  incisio- 
nes í)  coitaduras. 

Por  dentro  entre  lustroso  y  poco  lustroso  de  lustre  de  Tidrío 
que  flc'acerca  al  <le  cera. 

Tcxtui-a  concoidea  plana  é  imperfecta  que  pasa  á  la  de  astillas 
meilianas. 

Sus  fra^rmentoS  agudos. 

Consu  de  partes  en  barras  gruesas  cuneiformes  y  atravesadas, 
que  pasan  á  veci.'9  á  granudas  grandes  y  medianas;  tienen  las  ca- 
ras áspcnis  ó  ravadas  confusamente  y  poco  lustrosas. 

Trasluciente:  duro:  algo  resistente.   P.  2,  66  según  Br. 

Si  fuese  una  mezcla  Intima  de  cuarzo  y  piedra  radiante,  enton- 
ces daría  cal  6  magnesia  por  el  análisis;  pero  Suchotz  Solo  sacb 

Silíza 98,3 

Oxido  de  hierro     .    -    -    -       1,0 
Alumina  con  oxido  de  marganeso  0,5 

Se  cria  en  mantos  con  hierro  magnético,  blenda,  &c.  y  i  veces 
con  una  mezcla  de  cuarzo  y  piedra  radiante  que  se  debe  distinguir 
del  prasio. 

Toma  buen  pulimento,  y  creo  que  ya  se  ha  usado  en  los  mqs^i- 
cos  para  foUage. 
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VI.  ToBASILIZA. 

Kieseltuff,  Periflinter,  KieselBinter,  W. — Q 
Fiorit,  Thomsok. — Cuartz  concretíonn 
(Véase  la  pag.  10  de  mis  tablas.) 

Blanca  de  leche,  amarillenta,  rojiza  y  agí 
ees  de  rojo  con  venas  y  cintas. 

En  masas,  porosa,  celular,  estalacütiea,  a 
cariada  y  revistiendo  vegetales. 

De  mate  á  poco  lustrosa  entre  cera  y  tu 
lustre  de  vidrio. 

Textura  desigual  que  pasa  á  conc&idea  ph 
das:  esta  es  fuertemente  centellante  de  lusí 
da  es  concoidea  pequeña  y  tiene  partes  tesi 
céntricas. 

Opaca  6  trasluciente  en  los  bordes,  la  ap 

P.  menos  de  2. 

Se  asienta  en  los  surtidores  calientes  del 
las  azuas  termales  de  Toscana  en  Santa  Fio 
schatka,  y  Gt^nlandia. 

A  Mohs  le  desairada  que  Wémer  asigí 
cuarzo:  en  realidad  fueron  cinco;  mas-estA  i 
dice  Moha  es,  que  la  amatista  son  la» 
(según  Wérner  y  Haidinger  también  las  ve 
cas):  el  cristal  de  roca  los  tnas  perfecta 
rentes  ó  semitransparentes :  el  cuarzo  n 
lucientes,  rosadas  ó  blancas  de  leche,  y 
qu^a  será  cuarzo  común.  Si  con  tan  poco 
enseSado  Wérner  estas  subespecies,  6  come 
pregunto  ¿las  conocería  el  dia  de  hoy?  Yo  • 
cidos  el  prasio,  el  cuarzo  común,  ¿c.  y  v 
cion  es  la  misma,  se  pueden  reunir  en  ue 
cuarzo.  Asi  lo  hacia  Wérner;  pero  Mohs  < 
tales  de  las  especies  que  se  cristalizan,  y  loe 
jH^tende  que  los  adivinen  los  discípulos, 
resultado,  sin  decir  nada  del  absurdo  de 
cristal  de  roca  que  tiene  mas  de  99  por  100  < 
ta  que  solo  contiene  la  mitad:  peor  lo  ha' 
junta  en  un  género  el  cristal  deboca  y  el 
31  de  silíza  y  66  de  jergonia.  Esta  es  la  m 
quiera  es  delirar  á  medias,  sino  por  entero. 


VII.  Ojo  de  cato. 

Katzenauge,  W- — Quartz-agathe  chatoyant,  H. 

Su  color  principal  es  gris  verdoso,  que  pasa  i  verde  montaña, 
espárrago  y  aceituna,  y  por  otro  lado  al  ceniciento  que  confína 
con  negro  agrisado  y  al  gris  amarillento  que  se  acerca  á  atnaríllo 
de  isabel,  á  un  medio  entre  rajo  de  ladrillo  y  de  jacinto,  y  á  par- 
do rojizo,  de  pelo,  de  hígado  y  cetrino. 

Se  halla  en  pequeños  pedazos  esquinados  romos  y  en  piedra^ 
rodadas. 

Por  dentro  lustroso  entre  cera  y  vidrio. 
Textura  concoidea  imperfecta  pequeña  jr  plana. ' 
Sus  Cragmentos  algo  agudos. 

Por  lo  común  traaluciente:  el  obscuro  solo  en  los  bordes  y  el 
claro  semitransparente.  Es  muy  característico  el  viso  nacarado 
blanco  6  amarillo  circular,  como  la  pupila  de  un  gato  de  donde  le 
ha  venido  el  nombre,  que  despide  cuando  está  pulido  en  forma 
oonveza  ó  de  cabeza,  y  se  pone  en  varios  direcciones,  el  cual  pa- 
rece provenir  de  la  reflexión  de  la  luz  por  fibras  paralelas  y  trans- 
versales  blanquizcas  menos  transparentes  que  la  piedra.  Los  obs- 
curos y  menos  traslucientes  lo  aan  mas  fuerte;  por  eso  son  mas 
estimados  los  pardos. 

Duro:  quebradizo.  P.  de  2,  64  á  2,  73  según  Br. 
Eq  el  homo  de  porcelana,  según  Klaproth,  se  volvib  desmoro- 
nadizo, gris,  mate  y  opaco  sin  perder  de  su  peso,  y  por  el  an&lisís 
sacó  del  de  Ceilan    y  del  rojo  de  Malabar. 

Siliza     -     -     -     .     95,00 94,50 

Alumina     -    -    -      1,75    -----      2,00 

Cal 1,50 1,50 

Oxido  de  hierro  •      0,25     -    -     -    -  -  -      0,25 

Se  atribuyó  el  viso  á  fibras  de  amianto  interpuestas;  pero  Klap> 
roth  no  dice  que  hallase  ninguna  magnesia;  ahora  se  atribuye  á 
barritas  muy  delgadas  de  separación,  como  Iss  del  guijarro  ñbroso 
( Faserkiestlj  6  mas  bien  del  cuarzo  fibroso. 

Se  cria  el  amarillo  en  Ceilan,  y  «n  la  costa  de  Malabar  el  rojo 
y  pardo,  aunque  desús  criaderos  nada  se  sabe:  á  Europa  lo  llevan 
ya  pulido.  Hace  poco  que  se  ha  hallado  en  el  Harze  y  en  BareUÜi: 
el  primero  era  gris  verdoso,  estaba  mezclado  con  amianto  y  en  pe- 
queñas cintas,  y  el  otro  era  también  cris  verdoso  y  verde  monta* 
ña  mezclado  coa  cuarzo,  y  parecía  igualmente  en  cintas  en  roca 
verde. 


GniJABBO    FEHRÜGIKOSO.* 

Eiscitkiesel,  W. — Quartz-hj-alin  rul>i| 

Panlo  y  rojo:  panlo  cetrino  que  se  acerca  i 
inlre  pardo  castalio  y  de  higado  hasta  negro  d 
lo  rojizo  y  rojo  de  sangre. 

En  inaMS,  y  el  amarillo  especialmente  cris 
exágonos  apuntados  algo  .ngiidamcnte  con  tres 
nas:  rara  vez  con  seis.  Los  cristale*  pequen 
idherentcs  por  una  cnra  lateral  &  terminal,  6  a 
ws  que  se  acercan  &  poco  lustrónos. 
Por  dentro  poco  lustroso  de  lustre  entre  vii 
Textura  concoidea  pequeña  plana  é  imperf 
veces  á  desigual. 

Fragmentos  poco  agudos. 
Partes  separadas  granudas  esquinadas  pepu 
incorporadas. 

Opaco;  duro  menos  que  el  cuarzo:  el  roj 
pardo. 

Algo  resistonl*.  P.  de  1,  57  á  2,  74  según 
El  pardo  cetrino  y  el  rojo  dierun  pur  el  aní 
Siliza  ---'-,.  í)2,00  -  - 
Oxido  de  hierro  -"  -  -  5,T5  Oxido  n 
Oxido  de  niarganeíio  -  1,00  Alumina 
Partes  volátiles  -  -  -  1,00  -  -  - 
En  vetas  de  hierro,  el  ivjo  con  hierro  roju 
villo  con  el  hicri'o  [wrdo. 


Jaspe. t — Jasper,  Jaspis,  Vi 
1.  De  Egvpto. 
Egyptischer  Jaspis,  W. — Quartz-agathé 
Rojo  y  pardo  son  sus  colores:  el  primero 

*  'íiliza  con  oxido  ú  hidroiido  de  hierro;  el  1°  es  el 
W.  tiacia  dos  especíi:*  aun  Kntc*  de  que  se  analiiu 
mlnrrílógico 

t  Dcjaudo  i  loi  ^tmiíticos  que  diiputrn  hasta  e)  di: 
deriva  «su  lox,  Ío  que  noa  importa  saber  es  que  se 
alUTTixna  y  oxido  Uc  Jiierro,  en  prtiporcion  que  con^n 
mente.  Hartmann  hace  íubgítieros  ¿  ^nerüs  impro] 
donia.la  piedra  cúnie»,  el  pedema!,  la  silizapiíarra, 
lieliotropio,  el  úpalo,  la  tntiasiliza  y  piedra  flotante:  < 
llamarlas  variedailEs. 
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de  sangre,  nniarillo  <lc  ocre,  pardo  cetrino,  y  gris  amarillento,  que 
están  en  anillas  &  zonas  concéntricas,  y  en  el  centro  el  rojo.  El 
pardo  está  entre  el  cetrino  y  de  madera,  ó  es  pardo  castaílo,  y  el 
centro  gris  amarillento  que  pasa  á  amarillo  de  isabel,  y  con  man- 
chas 6  dibujos  cjendrílicos  negros. 

En  piedras  rodadas  probablemente,  de  superñcie  áspera  6  esca- 
brosa y  mate;  la  del  pardo  centellante,  rara  vez  poco  Lustrosa. 

Por  dentro  mate,  á  lo  mas  centellante  6  poco  lustroso  como  en 
el  pardo,  de  lustre  de  vidrio. 

Textura  concfiidea.  grande  y  plana,  y  la  del  pardo  mas  perfecta. 
Fragmentos  agudas. 

Muy  poco  trasluciente  en  los  bordes,  casi  opaco, 
puro,  el  pardo  como  la  piedra  córnea. 
Poco  resistente. 

P.  del  rojo  2,  63,  y  del  pardo  2,  60  á  2,  62  según  Br. 
El  rojo  se  halla  en  Biidenen  pedazos  mas  órnenos  redondeados 
embutidos  en  capas  de  hierro  arcilloso  rojo;  y  el  pardo  en  Egipto 
scgim  Cordier  en  un  conglomerado  de  capas  muy  gruesas  que  se 
estiende  por  todo  el  Egipto  hasta  los  desiertos  de  África.  Destrui- 
do el  conglomerado  quedan  los  pedazos  sembrados  por  la  arena. 
Quizá  se  formó  en  almendrilla  como  la  cornerina  y  una  parte  de 
las  ágatas;  á  lo  menos  pretende  Mohs  haber  observado  en  varios 
pedazos  del  de  Egipto  )a  misma  canalita  que  en  los  cocos  de  ága- 
ta, por  donde  penetró  la  disolución  á  su  interior.  Toma  buen  pu- 
limento como  las  ágatas,  y  lo  llevan  de  lastre  loa  buques  i  Eu- 
ropa; 

II.  Listado.  ' 

Bandjaspis,  W. — Quartz-jaspe  ónix,  H. 

Siempre  matizado  de  varios  colores  como  son  gris  verdoso, 
amarillento  y  de  perla;  el  primero  pasa  i  verde  montaña  y  puer- 
ro: el  segimdo  á  amarillo  de  isabel  y  de  ocre;  y  el  gris  de  perla 
á  rojo  encarnado,  de  cereza  que  á  veces  tira  á  azul  de  ciruela,  rojo 
pardusco  y  pardo  rojizo.  En  llamas  y  en  cintas  anchas  rectas  y 
paralelas,  y  en  manchas. 

En  masas  en  capas  enteras. 

Por  dentro  mate,  á  lo  sumo  algo  centellante  por  tener  chispitas 
de  cuarzo. 

Su  textura  en  grandes  concoides  y  planas,  que  se  acerca  unas  ve- 
ces á  terrosa  y  otras  á  igual:  en  grande  se  inclina  tal  cual  vez  á 
la  pizarreña  en  la  dirección  de  las  cintas. 

Fragmentos  algo  agudos. 

Opaco,  á  lo  mas  poco  trasluciente  en  los  bordes.' 

Duro  algo  menos  que  el  ant^or. 
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Poco  quebradizo. 

P.  de  2,  47  á  2,  55  »egun  Br. 

Forma  una  capa  en  el  pbrfido  de  capas  de  S 
burg,  y  otras  veces  lajas  ^bordinadas  i  la  pl 
Toma  bello  pulimento,  y  en  México  lo  hay  de 
jas  como  el  de  Siberia  que  pudiera  servir  pan 
por  desgracia  no  sé  en  donde,  porque  cuandi 
Gabinete,  ningún  pedazo  tenia  marcado  su  cri 

III.  ApOmCELAKAim. 

Porcellanjaspis,  W. — Thermantide  por 

Gris  de  humo,  azulado  y  de  perla  que  pasa 
gris  ceniciento  que  se  confunde  con  el  negro 
rillento,  amarillo  pajixo  y  de  ocre  y  rojo  de  la 
ti  en  pequeñas  porciones,  especialmente  en  h 
presiones  de  plantas.  Comunmente  de  un  col< 
manchas  y  nubes. 

El  de  México  es  rojo  de  ladrillo  por  dentrc 
de  perla  por  fuera,  y  en  el  centro  de  unas  Ím| 
que  tiene  amarillo  pajizo. 

8c  halla  en  masas  muy  resquebradas,  y  en  p 
6  menos  esquinados  con  impresiones  de  piar 
rojas. 

Por  dentro  poco  lustroso  que  se  acerca  á  ' 
centellante  y  mate:  el  primero  de  lustre  entn 

Su  textura  concoidea  imperfecta  grande  y  J 

£1  de  México  es  mate  y  su  textura  igual 
fmo,  y  lo  que  es  muy  singular,  tiene  partes  U 
muy  irregulares,  que  son  las  lustrosas. 

Fragmentos  algo  agudos. 

Opaco:  duro  en  poco  grado:  quebradizo. 

P.  de  2,  43  á  2,  64  según  Br. 

Uose  hall&  Sitiza  .  -  -  -  -  60, 
Alumina  ....  g?, 
Magnesia    -    -    -    .      3, 

Potasa 3, 

Oxido  de  hierro    -    -      i. 

No  cabe  duda  en  que  lo  ha  alterado  el  fi 
carbón  quemadas,  y  lo  alteran  aun  las  que  es 
su  origen  á  la  arcilla  apizarrada,  tierra  de  all 
Has  mas  6  menos  cocidas  ó  quemadas  como  lo 
braduras,  el  hallarse  junto  con  escorias  terroft 
tincado  regularmente  por  los  hundlnüentos  qu 
despuea  de  quemado  el  carbón  que  las  sosteol 
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IV.    COMP». 

Gemeiner  Joapis,  W. — Cuartz-jaspe,  H. 

Kojo  pardusco,  de  cereza,  de  sangre,  de  cochinilla  y  escarlata; 
amarillo  de  ocre,  pardo  cetrino,  castaRo,  de  hígado  y  musco  y  aun 
negro  pardusco.  Por  lo  común  de  un  color  solo;  pero  algunas  ve- 
ces con  manchas,  nubes,  llamas  y  cintas. 

Comunmente  en  masas,áveces  diseminado, en  puntos  en  el  he- 
Hotropio  y  en  las  ágatas,  formando  musgos,  y  reticular  de  color 
de  sangre  en  cuarzo  gris  verdoso,  y  en  piedras  rodadas. 

Por  dentro  varía  según  la  textura  de  lustroso  á  mate  de  lustre 
entre  cera  y  vidrio. 

Su  textura  concoidea  mas  6  menos  perfecta  y  plana,  que  es  la 
lustrosa  y  poco  lustrosa,  pasa  por  la  igual  que  es  la  centellante  i 
terrosa  ñna  y  mate. 

Fragmentos  mas  6  menos  agudos. 

Opaco,  á  lo  sumo  algo  trasluciente  en  los  bordea. 

Duro  en  poco  grado:  poco  resistente.  P.  de  2, 39  á  S,  66  se- 
gún Br. 

Al  soplete  es  infusible. 

Se  halla  por  lo  común  en  vetas  en  pequeñas  porciones  y  con 
escasez  en  las  de  plomo  y  plata;  con  mas  abundancia  en  las  de 
hierro  pardo  y  rojo  con  cuarto  y  guijarro  ferruginoso,  y  pasando 
á  jaspe  ágata;  y  el  mas  hermoso  es  el  que  se  cria  en  vetas  propias 
y  del  que  se  hacen  columnas,  mesas,  cajas  de  tabaco,  sellos,  ¿c, 
y  se  trabaja  itiejor  que  la  ágata  y  la  calcedonia  por  ser  menos  du- 
ro y  agrio.- 

V.  JAsn  ASATA." — Agatjaspis,  W. 

Principalmente  blanco,  aunque  también  amarillo  y  rojo,  á  sa- 
ber: blanco  rojizo  y  amarillento,  entre  amarillo  de  isabel  y  de 
ocre,  y  rojo  encarnado  y  de  sangre  claro:  muchos  de  estos  están 
juntos  en  nubes,  llamas,  anillos,  á  modo  de  fortificación  y  en  venan. 

Por  dentro  mate  ó  centellante. 

Textura  concbidea  peqneña  y  plana  que  se  acerca  á  igual. 

Fragmentos  algo  agudos. 

Consta  de  partes  teatáceas  planas  en  zígzaque  6  curvas  y  con- 
céntricas á  las  que  distinguen  los  diversos  colores. 

Opaco,  &  muy  poco  trasluciente  en  los  bordes. 

Duro  en  poco  grado:  algo  quebradizo.  Se  pega  á  veces  poco 
ía  lengua. 

'  9e  lUa*  ari  porcrUrte  con  bf  igala». 


I'oGO  pesado  en  poco  grado. 

Se  halla  en  zonas  en  las  bolas  ó  cocos  de 
drilla  que  á  veces  son  todos  de  jaspe  ágabí,  y  en 
lie  las  montañas  de  pórfido. 


SiLizAPizAHiA."  — K  ieselscliicfcr, 

I.  CoMON. — Gemeiner,  W, 

La  apizarrada  de  mi  primera  edic 

Su  color  prÍDcipal  es  el  gris  ceniciento,  de  hi 

ra  vez  azulado:  del  gris  de  perla  pasa  al  encari 

entre  rojo  de  cereía  y  pardusco,  y  del  gris  o 

agrisado.  A  vecca  forman  estos  colores  cinUs 

misuras  de  la  estratificación,  nubes,  manchas  y 

En  masas  en  trozos  enteros  y  con  frecuencia 

nados  romos  6  piedras  rodadas  de  superficie  lia 

Por  dentro  poco  centeltante,  casi  mate. 

Textura  general  pizarreña  algo  imperfecta:  1 

pasa  á  astillosa. 

Sus  fragmentos  algo  agudos  y  en  rodajas. 
Algunas  parecen  compuestas  de  partes  testáe 
Trasluciente  en  los  bordes  y  aun  á  veces  cas 
Dura  no  en  grado  subido:  muy  resistente.  I 
Muy  resouebrada  y  atravesada  en  todos  dlrc 
de  cuarzo.  En  trozos  enteros  de  montañas  y 
nos  gruesas  en  las  de  transición. 

II.    PlEOBA  DE   TOttUB. 

Lydischer  Slein,  W, — Jaspisartiger,  Kabsths 
dit,  Bs.  tomado  seguramente  del  iapis  Ij/dit 

De  color  negro  agrisado  que  se  acerca  al 
México  por  fuera  parda  rojiza. 

En  masas,  en  lajas  enteras  y  cu  piedras  roda 
común  trapezoidales  con  tas  aristas  y  esquinas 

Por  fuera  lisa  y  poco  lustrosa. . 

Por  dentro  poco  centellante. 

Textura  igual  que  se  acerca  á  veces  á  concóii 
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Pragmentoa  poco  agudos  y  algunos  trapezoidsleí. 

Opaca. 

D.  de  9  á  9,  25:  algo  resistente.  P.  2,  5  á  i,  G. 

Muy  penetrada  también  de  venas  de  cuarzo. 

Link  dice  (]ue  toda  la  que  ha  probado  al  fuego  se  ha  puestú 
blanca.  Usada  como  conductor  en  la  columna  galvánica  por  el  ba- 
rón de  Humboldt,  se  port6  absolutamente  como  el  carbón. 

No  forma  trozos  de  montañas  como  la  anterior,  sino  mas  bien 
lajas  solitarias  mas  6  menos  gruesas  en  la  pizarra  de  transición  y 
en  la  vacia  gris.  Cuando  asoman  á  la  superficie  están  muy  resque- 
bradas en  esta  y  en  la  anterior,  de  donde  provienen  los  pedíúíos 
trapezoidales  que  se  hallan  rodados  en  los  rios.  Se  cita  como  ma- 
sa principal  de  un  p6rñdo  de  transición:  hay  vacia  gris  en  que  es- 
tá en  granos  mayores  b  menores;  y  á  veces  se  halla  en  peda- 
zos sueltos  en  las  capas  de  carbón,  y  aun  embutidos  en  el  conglo- 
merado cuarzoso  que  acompaña  á  la  arenisca  abigarrada.  Freies> 
leben  la  hall6  en  vetas  en  Baireüth. 

También  el  basalto  y  la  pizarra  sirven  de  piedras  de  toque,  j 
mejor  por  no  ser  tan  duros  ni  corroerlos  los  ácidos  tampoa*. 


Piedra,  corsea." — Homstein,  W. 

I:  Astillosa. 

Splittriger,  W. — Quarz-agathe  grossier,  H.,  y/ie/nwí/íi  de  algu- 
nos, que  no  puede  ser  sinónimo,  porque  es  feldespato  compacto^ 
6  una  mezcla  de  él  y  de  cuarzo. 

Gris  azulada,  de  humo  claro,  verdosa  y  amarillenta^  pocas  ve^ 
ees  gris  de  perla:  del  de  humo  pasa  á  blanca  agrisada  y  amari- 
llenta, del  verdoso  al  verde  montaña  y  aceituna  bajo  y  del  gris  de 
perla  al  encarnada,  rojo  pardusco,  de  ladrillo  y  pardo  rojizo:  se 
acerca  tal  cual  vez  á  amarilla  de  ocre,  y  la  encarnada  y  blanca  ro- 
jiza están  en  listas  y  manchas.  Nunca  son  vivos  estos  colores. 

Ed  masas,  en  piedras  podadas:  muy  rara  vez  en  bolas  grandes 
y  muy  grandes,  mas  &  menos  perfectas,  y  rarísima  con  impresio- 
nes piramidales  exágonas,  y  en  cristales  impropios  que  proceden 
de  espato  calizo,  como  tablas  redondas  y  prismas  exágonos. 

Por  dentro  mate. 

Su  textura  en  astillas  pequeñas  y  finas,  rara  vez  medianai;  y 
esta  se  acerca  á  veces  á  concoidea  grande. 

Sus  fragmentos  algo  agudos. 

Las  bulas  constan  de  partes  testáceas  concéntricas  gruesas. 


Trasluciente  es  los  bordes;  rara  vez  del  todo,  j  entoncM  i 
mayores  los  astillas  y  se  acerca  al  cuarzo. 

Menos  dura  que  el  cuarzo  y  aun  se  acerca  á  veces  i  semidu 

Resistente.   P.  de  2,  53  á  2,  63  según  Ur. 

Al  soplete  no  se  pone  blanca  y  mate  tan  p 
oal  según  Linlc:  con  oxigeno  da  vidrio  blanc 

Se  h^lla  en  vetas  en  montaílas  primitivas 
formaciones  de  metales:  también  forma  la  m 
fídos  antiguos  y  nuevos,  aunque  en  estos  estí 
■a  á  piedra  arcillosa.  Las  bolas  se  crían  en  c: 

II.  CoKc6isiA.— Muschliche 

Sus  colores  son  siempre  claros:  blanca  ag 

fris  amarillenta,  verdosa,  cenicienta  y  de  peí 
e  cereza:  del  gris  verdoso  pasa  al  verde  n 
liento  al  amarillo  de  Isabel  y  al  pardo  cetrini 
tiempo  en  manchas,  nubes  y  cintas. 

En  masas,  á  veces  estalactítioa  y  en  bolas  ma 
impresiones  piramidales  exigonas  y  muy  rar 
propios,  formados  sobre  un  núcleo  y  procedei 
como  son  la  doble  pirámide  triangular  obtusa 
na  aguda,  el  prisma  exágono  y  el  mismo  apu 

Por  dentro  poco  lustrosa  6  centellante  de  I 

Textura  concoidea  mas  6  menos  perfecta,  | 

Fragmentos  algo  agudos. 

Trasluciente  en  los  bordes  menos  que  la  ati 
lina  con  trasluciente. 

Dura  entre  la  anterior  y  el  cuarzo:  algo  re 

P.  de  :^  57  á  S,  60  según  Br. 

Es  mas  escasa  que  la  anterior:  se  halla  ci 
forma  parte  de  las  ágatas,  y  la  masa  principal 
embutidas  en  otro  de  base  de  picdrapez:  la 
te  pórBdo  es  amarilla  6  parda  y  menos  traslu 

Toma  buen  pulimento  y  sirve  á  veces  con 

III.   JiLOLITA." 

Holzstein,  W. — Lithoxyloo  de  Walcrio:  y 
que  voltearlo. — Quartz-agathe  xyloTde,  H 

Su  color  principal  es  el  gris  cenicieato  d 
obscuro  pasa  al  negro  agrisado  y  del  claro  al  I 

■  Miden  tninirauuda  en  piedra)  pero  debe  entei 
i  £ferciicw  del  jildptlo. 
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bien  ie  halU  gris  amarillento,  de  humo  y  áe  perla:  el  primero  se 
confunde  con  el  pardo  de  madera  y  de  pelo  y  con  el  amarillo  de 
ocre,  y  el  gris  de  perla  con  el  rojo  encarnado  y  de  sangre.  Mati-  ' 
zada  por  lo  común  desordenadamente;  la  de  fondo  gris  con  pc- 
queifafl  porciones  de  amarillo,  rojo  y  rarísima  vez  gris  verdoso  6 
verde  montaBa,  6  con  nubes  y  cintas  paralelas  á  la  estructura  de 
la  madera. 

En  figura  de  troncos  con  sus  niidos,  ramas  6  raizes:  rara  vez 
en  piedras  rodadas, 
^u  superficie  áspera,  escabrosa  6  con  rayas  gruesas  í  lo  largo. 
PoE  dentro  poco  lustrosa,  centellante  6  mat£,  según  se  aproxi* 
ma  á  una  ú  &  otra  de  las  especies  anteriores. 

-Textura  astillosa  especialmente  á  lo  largo,  y  al  través  concoi- 
dea plana  que  se  acerca  á  igual.  La  modiñcan  los  restos  de  la  an- 
tigua estructura  orgánica,  y  aún  á  veces  se  perciben  las  fibras  le- 
Sosas  y  las  capas  concéntricas  anuales. 
Fragmentos  algo  agudos  6  en  astillas. 
Trasluciente  en  los  bordes,  á  veces  poco  trasluciente. 
Dura  eb  poco  grado:  algo  resistente. 
P.  de  Z,  56  &  2,  63  según  Br. 

El  análisis  de  la  verde  montafla  de  Baireuth  dib  i  Tromsdoif 
Siliza   -    -    -     90,0 
Alumina    -    -      5,5 
Oxido  de  hierro     1,5 
Oxido  de  cromo    0,5 
Se  halla  muchas  veces  en  los  terrenos  de  acarreo  entre  los  ban- 
cos de  arena,  barro  y  arcilla  como  contemporánea  de  ellas;  pero 
está  decidido  que  se  halla  también  en  el  echado  rojo  de  Kifinau- 
•er  en  Turinge. 
Toma  á  veces  buen  pulimento  y  se  usa  entonces  como  la  ágata. 


Feuerstein,  W, — Quarz-agathe  pyromaque  6  que  da  fuego,  H.— 
Piedra  de  chispa. 

Por  lo  común  gris  de  humo  y  amarillento:  del  primero  pasa 
á  gris  ceniciento  y  negro  agrisado:  rara  vez  á  blanco  agrisado  y 
entonces  se  acerca  á  piedra  c6mea :  del  segundo  al  antarillo  de 
cera  y  de  ocre,  aJ  pardo  cetrino  y  rojizo  y  a  un  medio  entre  rojo 
de  sangre  y  pardusco.  Generalmente  de  un  color  solo,  rara  vez 
de  muchos  en  nubes,  manchas,  llamas  6  anillos. 

Se  halla  en  masas,  en  chapas,  en  pedazos  esquinados  romos, 
que  lo  son  así  de  su  origen,  6  rodados,  y  ea  pequ¿Í08  granos  Usoa 
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en  funua  de  arena;  también  bulboso,  elipsoidal  y  amigdalo 
ú  ojoso,  nudoso  y  formando  la  masa  de  e(]uinitas,  madrepoi 
■nilepori&s,  fuDf^itas,  y  belemnitas,  rara  vez  de  conchas.  Tal 
vez  en  cristales  impropioe  formados  sobre  ud  núcleo  de  e; 
calizo,  como  son  las  dobles  pirámides  triangulares  obtu3a« 
prismas  exá^nos  perfeetos  ó  apuntados  obtusamente  con  trc 
ras  y  las  pirámides  exágonas  agudas. 

La  superficie  escabrosa,  áspera  6  lisa  y  poco  lustrosa. 

Por  dentro  centellante. 

Su  textura  en  concoides  perfectas  y  grandes,  en  algunos 
planas. 

Sus  fragmentos  muy  agudos  y  también  en  rodajas. 

Rara  vez  tiene  partes  separadas  testáceas,  curvas  y  concÉDl 
á  planas  en  zigzaque. 

Trasluciente,  el  gris  amarillento  fuertemente,  y  el  de  i 
obscuro  á  veces  solo  en  los  bordes. 

Mas  duro  que  el  cuarzo:  quebradizo.    P.  de  2,  57  í  2,  5 
gun  Br. 

Dos  pedernales  frotados  con  fuerza  despiden  mas  luz  i 
rica,  y  mas  olor  cmpireumático  6  eléctrico  según  otros 
mas  géneros  afmes. 

Los  pedernales  <]ue  encierran  petrificaciones  calizas 
f\indir  á  un  fuego  Éiicrte  en  los  paragcs  en  que  se  for 
de  cal. 

Los  pedernales  franceses  según  Dolomieu  salen  de 
penetrados  enteramente  de  humedad,  con  una  corteza 
piedra  flotante  de  dua  lineas  y  mas  de  grueso,  de  texl 
compacta,  menos  dura  y  pesada  que  el  pedernal  envu 
les  quita  esta  corteza  y  se  dejan  al  aire  por  mucho  tiemp 
ren  otra  también  blanca  y  di  smoronadiza,  aunque  m 
de  la  primera,  lo  que  sucede  con  todos  los  demás,  y  pie 
el  interior  su  lustre  y  trasluciencia,  y  se  ponen  blanqu 
peso  especifico  disminuye  0,03.  Esta  propiedad  de  ao! 
ta  agua  hasta  descomponerse,  la  de  no  cristalizarse  en  forn 
y  la  de  no  pasar  de  trasluciente,  nos  persuaden  á  que  e 
pedernal  no  pueden  ser  especies  de  un  género;  y  asi  lo  : 
otro  tiempo  Dolomieu.  Y  si  los  mineralogistas  del  di 
alguna  fé  química,  deberían  convencerse  por  el  expeí 
Lampadio,  pues  según  este,  se  extrae  la  siliza  del  pe 
tolo  hervir  el  álcali  cáustico  con  él,  y  no  del  cuarzo,  ( 
cesita  que  ae  le  rusiente  con  el  álcali. 

Los  cristales  en  vetas  aunque  no  son  frecuentes:  los 
terrenos  de  creta  (especialmente  los  negros  agrisados)  ] 
margosa,  en  capas  alternas,  íi  en  diversas  figuras  particv 
traQas.  De  aqu!  proviene  en  muchos  pedernales  la  corte 
ladera  creta  que  hace  efervescencia,  y  ae  distingue  lueg 
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la  otra  de  que  hablamos  antes  que  no  t&  hace.  Se  halla  ademas  en 
UD  conglomerado  de  capas  6  piedra  púding,  en  la  cual  los  pedazos 
redondeados  están  conglutinados  por  un  intermedio  cuarzoso  6 
de  piedra  córnea:  también  ea  almendrilla,  como  parte  de  las  ága- 
tas, y  en  loa  terrenos  de  acarreo  en  piedras  rodadas. 

Los  grises  saltan  mejor  en  rodajas  que  los  negros,  y  as!  son 
mejores  para  piedras  de  escopeta.  Sirve  para  hacer  vidrio  y  loza 
y  pulir  cristales;  y  como  toma  buen  pulimento  se  usa  para  cosas 
de  adorno,  y  se  hacen  morteros,  piedras  de  moleta,  &c.  Lo  hay 
«n  Yzúcar  Junto  á  Puebla. 


Calce&omia.* — Kolzedon,  W. 

I.  Común. 

Gemeiner,  W. — Quartz-agathe  calcedoine,  H. 

Su  color  mas  común  es  el  gris  amarillento  y  azulado,  aunque  la 
hay  también  de  humo,  verdoso  y  de  perla,  del  cual  pasa  al  viola- 
do y  azul  de  ciruela:  del  gris  azulado  al  azul  de  esmalte  y 
blanco  de  leche:  de)  gris  verdoso  á  un  medio  entre  montaña  y 
yerba ;  y  del  amarillento  al  amarillo  de  cera,  melado  y  de  ocre, 
y  por  el  pardo  cetrino  y  el  musco  hasta  el  negro  pardusco.  Estos 
colores  son  claros  y  bajos,  y  el  verde  y  azul  son  los  mas  raros. 

De  un  color  solo  6  de  varios,  en  manchas,  nubes,  cintas  y  ani- 
llos ó  con  dibujos  dendríticos  y  musgosos  negros,  pardos,  6  ver- 
des sobre  fondo  blanco  6  gris,  y  son  las  piedras  de  Moca,  porque 
de  allá  vinieron  las  primeras;  y  según  el  Dr.  M'Culloch  contie- 
nen verdaderas  plantas  crij)t6gamas  cubiertas  de  un  oXido  mine- 
ral. Las  listadas  de  blanco  y  negro  6  pardo  obscuro  se  llaman 
éniques  y  la  blanca  y  gris  calcedónix.  Puesta  al  sol  la  negraó  parda 
obscura  en  laminas  delgadas  y  mirando  al  través  parece  roja  de 
sangre.  La  calcedonia  gris  de  partes  testáceos  concéntricas  y  del- 
gadas, cortada  al  través  y  vista  por  refracción,  presenta  los  reflejos 
del  iris  y  ae  llama  calcedonia  iris,  6  impropiamente  ágata  iris. 

En  masas,  en  chapas,  en  pedazos  esquinados  romos  y  en  pie- 
dras rodadas,  globosa  mas  b  menos  perfectat  á  veces  con  pez 

*  SUizA  con  poo  6  poquísin»  ■luroíni,  casualmente  con  cal  y  oiidoi  de 
hierro  y  niquelo  y  «gua. 

f  Gb  tingar  hi  tendencia  ó  propenúon  de  la  calcedonia  i  la  fonna  (flobo- 
la,  y  aun  mai  ungular  áJo«  anillo»  concéntrico*  ú  orbfcutaa  de  Bnin^iard, 
que  ion  cfrcúloi  cnocíntrico*  idm  6  menoi  ulientea  al  rededor  de  un  g'lúbulo 
central,  loa  cuales  aumentan  de  grueao  hicia  la  circumfecencia  eitciior,  y 
no  ion  iimptei  Uneai,  smo  cascos  ioibricados  que  se  cubren  dejando  tct  los 


minenl  como  en  Auvemia,  con  impresiones, 
mos,  estalactitica  y  coraiiforme:  también  fon 
Ritas,  madreporitas  y  scfpin  Mohs  de  madei 
cristales  propios  é  impropios.  Los  propios  se; 
muy  poco  oblicuin^ios  perfectamente  iguali 
cubos  que  cito  en  la  pag.  43  de  mi  primera  e< 
dinger  impropios  ¿  pesar  de  ser  tan  lisos,  tan 
aristas  tan  a^das.  Yo  mas  bien  concederé  q 
que  no  son  cubos  sino  romboedros,  como  los 
nia,  por  la  misma  ra/on  que  aleea  de  hallarsi 
como  resultado  de  la  descomposición  de  la  al 
formaron  en  los  huecos  que  dejó  el  espato 
no  se  yo  que  abunde  en  las  almendrillas.  Ii 
pirámide  triangular  obtusa  del  espato  calizo, 
rentes  y  agrupados:  los  romboedros  medianoE 

La  superficie  de  las  bolas  escabrosa,  la  de 
pera,  la  de  las  piedras  rodadas  mas  lisa  que  &s¡ 
uocdros  lisa  y  lustrosa  ó  resplandeciente,  ran 
lustrosa. 

Por  dentro  mate:  rara  vez  centellante  b  a 

Su  textura  igual,  que  pasa  tal  cual  vez  á  c( 
perfecta,  tomando  mas  lustre,  y  rara  vez  asi 
propende  á  la  textura  ñbrosa. 

Fragmentos  muy  agudos. 

Consta  no  pocas  veces  de  partes  separadas 
gruesas  y  planas  en  zigzaquc,  6  curvas  concÉi 
con  caras  de  separación  ásperas  y  mates. 

Semitransparente:  la  blanca  de  leche,  la 
negra  traslucientes. 

Algo  mas  dura  que  el  pedernal:  algo  resii 
2,  62  según  Br. 

Las  partes  constitutivas  segim  Bindheim  d 

koi  enSiberia  son     Siliza    -    .    .    .    79, 

Alumina     -     -     -     17,| 

Oxido  de  hierro  -      2, 

Frecuentemente  en  cocos,  algunos  con  ag 
almendrilla;  y  en  ojos  macizos  &  veces  huei 
en  chapas  entre  sus  comisuras:  en  vetas  ce 
plomo  como  en  Guanajuato  en  estalactitas  fi 
y  Sajonia;  6  con  hierro  pardo  y  espático  y  a 
Durango;  y  sin  metales  en  las  vetas  deága 
principal. 

enernoí  p»rle  de  los  iiilerno»  liácia  el  centro.  En  el 
r.Hlcedoni»  ae  cata  torms  en  Im  superficie  que  lerao  d 
nei¡  perú  en  Jj  cOiichMde  oitras.grifciiy  otn«b¡T«l 
niard  b  miima  tbrm>  y  de  U  miima  materia. 
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iLos  preciosos  camafeos  antiguos  son  de  ónique:  la  zpnaobscu-* 

ra  prestaba  el  fondo  y  de  la  clara  sacaban  el  medio  relieve;  y  si 

.tenia  tres  sonas^  servia  la  tercera  para  el  pelo  6  ropaje,  &c. 

La  cacbolonga  merece  ser,  por  lo  menos,  subespecie* 

Su  color  blanco  de  leche,  amarillento,  rojizo  y  agrisado  con 

dendritas,  su  lustre  interior  que  varía  de  lustrosa  hasta  mate,  su 

textura  concoidea  plana  Quando  es  lustrosa  y  pasando  á  terrosa  si 

es  mate,  y  su  opacidad  y  poca  dureza  la  distinguen  mucho  de  la 

calcedonia;  y  probablemente  tiene  mas  alumina,  pues  por  un  lado 

confina  con  litomarga,  y  por  otro  con  ópalo  hasta  pasar  á  formarlo. 

II.    COBNEBINA. 

Karneol,  W. — Quarz-agathe  cornaline,  H. — Cornalina,  Sardio  ó 
Sardonix.  , 

Su  color  rojo  de  sangre  se  acerca  cuando  es  claro  al  encarnado 
y  blanco  rojizo  y  á  un  medio  entre  amarillo  de  ocre  y  de  cera,  y 
el  obscuro  á  pardo  rojizo;  también  es  á  veces  blanca  de  leche.  La 
roja  de  sangre  no  es  uniforme,  sino  que  está  en  manchas  claras  y 
obscuras,  especialmente  hacia  la  superficie  que  es  parda  roji/a  6 
gris  amarillenta  y  de  humo.  Generalmente  de  un  color  solo;  pero 
también  se  halla  en  listas  blancas  y  rojas,  curvas  concéntricas  o 
planas  y  en  zigzaque,  y  entonces  se  llama  Sardúnix  y  es  la  mas 
estimada,  ó  con  dibujos  dendrfticos  rojos. 

En  masas,  y  mas  comunmente  en  pedazos  esquinados  romos  j 
en  bolas  imperfectas,  de  los  cuales  algimos  son  rodados  y  los  que 
no  lo  son  tienen  la  superficie  áspera  y  escabrosa. 

Por  dentro  poco  lustrosa  de  lustre  de  vidrio. 

Su  textura  concoidea  perfecta. 

Fragmentos  muy  agudos. 

Semitransparente,  rara  vez  solo  trasluciente. 

JMenos  dura  que  la  calcedonia  y  el  pedernal,  y  menos  agria. 

Poco  resistente.  P.  de  3,  59  á  2,  63  según  Brisson. 

La  bella  cornerina  viene  principalmente  de  la  Arabia,  y  no  se 
oonoce  bien  la  naturaleza  de  aquel  criadero:  vcrisimilmente  será 
almendrilla;  por  lo  menos  asi  lo  parece  la  que  se  halla  al  sudues- 
tedeZims^an.  La  de  Sajonia  que  está  por  zonas  en  las  ágatas,  no 
lo  es  sino  calcedonia  mezclada  con  jaspe  rojo.  La  cornerina  toma 
*  al  fuego  un  hermoso  color  rojo  uniforme.  Mucho  de  lo  que  se 
dice  de  los  vasos  Murrinos  tan  estimados  de  los  Romanos  se  apli- 
ca bien  á  las  cornerinas  orientales  Quemadas. 

De  cornerina  son  los  mas  preciosos  grabados  en  hueco  anti- 
guos; los  joyeros  la  estiman  mas  que  la  calcedonia  para  sortijas 
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y  Bellos,  por  aev  menos  dura,  no  saltar  Unto  y  p 
fácil  de  pulir. 

Breithaupt  trae  una  subespecie  fibrosa  de  Tran 
cribe  del  modo  eigiiiente : 

Del  mismo  color  rojo  de  sangre  claro  que  se  i 
do  y  de  ladrillo. 

Én  grandes  ríñones. 

Por  dentro  poco  lustro»  6  centellante  de  lust 

Textura  entre  astillosa  y  fibrosa  fina  recta  y 
milletes. 

Fragmentos  agudos  6  cuneiformes. 

Partes  separadas  granudas  prolongadas  que  j 
neiformes,  y  están  cortadas  por  otras  testiceas 
como  en  la  hematita. 

Entre  semitransparente  y  trasluciente,  j  en  li 
con  la  anterior. 

III.    HcLIOTBOFIO. 

Heliotrop,  Quarz-agat  ponctué  y  Quarz-jasp 

Su  color  entre  verde  celedón  y  puerro  que  á 
timo  y  á  verde  yerba  y  pistacho:  siempre  son 
tener  manchas  y  listas  de  color  verde  aceitun 
manchas  de  color  rojo  de  sangre  y  escarlata,  y  am 
de  jaspe  diseminado. 

En  masas  y  en  pedamos  esquinados  rodados. 

Por  dentro  poco  lustroso  de  lustre  de  cera. 

Textura  concoidea  grande  y  plana  algo  imper 

Sus  fragmentos  muy  agudos. 

Fuertemente  trasluciente  en  los  bordes:  lo  sor 
des  claras  de  color  verde  yerba  y  pistacho,  y  to< 
■rara  vez  del  todo. 

Duro  menos  que  la  calcedonia:  quebradizo.  P 

Ea  una  mezcla  intima  de  calcedonia  y  tierra 
constante,  y  en  varias  porciones  se  nota  cada  ui 
lo  hago  con  Hausroann  especie  de  calcedonia, 
Terde,  el  mayor  lustre,  la  textura  conc6¡dea  y 
ciencia  y  dureza  bastan  para  distinguirlo  como  Xi 
aproxima  á  ella. 

Al  soplete  es  Infusible  aun  usando  de  oxíget 
y  luego  blanco  según  Link. 

Tromsdorf  hail&  en  100  partes  Siliza  -  - 
Alumina  - 
Oxido  de  h 


Se  llalla  en  la  gran  Títrtaría  probablemente  como  la  calcedonia, 
pues  al  suducste  de  Zimapan  está  od  ojos  en  almendrilla:  loa  jo- 
yeros lo  llaman  jaspe  oriental)  y  lo  usan  para  cajas  de  tabacc^ 
sellos,  &c.  y  los  orientales  para  puños  de  sable. 

IV.  Cbisoprasa.  ' 

ErisopraB,  W. — Quarz-agathe  prase,  H. 

Su  color  principal  y  mas  estimado  es  el  verde  manzana  de  to- 
dos grados,  que  confina  á  veces  con  el  verde  yerba,  pistacho  y" 
aceituna,  y  otras  con  el  gris  verdoso:  suele  tener  manchas  de 
pardo  cetrino.  Mojándola  se  aviva  su  color  que  se  pierde  con  cl 
tiempo  en  cuartos  secos  y  calientes. 

En  masas  y  en  chapas. que  no  son  mas  que  cintas  6  venillas. 
Por  dentro  mate,  rara  vez  centellante. 

Su  textura  igual,  pero  unas  veces  se  acerca  i  la  astillosa  peque' 
Ba  y  fina,  y  otras  á  la  concoidea  imperfecta  y  plana,  tjue  es  la  cen- 
tellante. 

Sus  fragmentos  algo  agudos. 

Semitransparente  6  fuertemente  trasluciente. 

Menos  dura  que  la  calcedonia  y  el  pedernal. 

Poco  resistente..  P.  S,  6  según  Br. 

Al  soplete  es  infusible,  y  solo  pierde  su  color  y  transparencia. 

Klaproth  3ac6  de  100  partes  Siliza 96,16 

-  Cal 0,83 

Alumina  -    -    -    -      0,08 
Oxido  de  hierro      -      0,08 
Oxido  de  niquelo    -       1,00 
n  la  baja  Silesia  en  cintas  en  serpentina  con  amianto, 
j  o,  esteatita  y  litomarga,  y  ademas  6pa]o  común  y  se- 

:edon¡a,  y  piedra  córnea  que  la  envuelve  comunmente, 
estar  en  la  serpentina  es  como  el  de  la  calcedonia  en 
f  asi  será  contemporánea  de  la  roca. 
!n  pulimento  y  si  ei  color  es  hermoso  se  hacen  adere- 
y  otras  cosas;  pero  salta  fácilmente  ai  labrarla,  y  ee 
)lverla  én  alg<¿one8  humedecidos,  para  que  no  baje 

V.  Plasma.» 

Entre  verde  yerba  y  puerro  que  se  acerca  á  veces  á  verde  mofr 
taña  claro:  suele  tener  punto»  de  amarillo  de  ocre,  y  manch»  j 
Rubes  de  color  blanco  verdoso. 
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En  pedazos  esquinados,  por  fuera  poco  lusti 

Por  dentro  poco  lustrosa  y  ceiitcllanlc. 

Textura  concíJidea  perfecta  y  algo  plana. 

Fragmentos  muy  agudos. 

Fuertemente  trasluciente  que  se  acerca  á  sei 

Dura:  poco  resistente  y  poco  pesada,  aunqui 
rasa  y  la  calcedonia.  No  es  un  f6sil  mezcladi 
io  sino  sencillo. 

Al  soplete  pierde  según  Lampadio  su  color 

se  pone  blanca  y  opaca.* 

Hasta  ahora  solo  se  ha  hallado  en  las  cercaí 
'e  sus  ruinas,  las  mas  veces  ya  labrada  como 
jn  dice  que  se  halla  alternando  con  calcedonii 
iuadalupe  junto  á  México;  mas  yo  no  la  he 
ido  siquiera  nada  de  ella. 


Acata. — Achat,  W. 

Su  principul  masa  es  comunmente  calcedc 
icdernal,  piedra  c6mca,  cornerina,  Jaspe  y  au 
ristalizados  en  su  interior.   Hay  las  variedad< 

Listadas:  los  fósiles  que  las  forman  están 
BTnas  rectas  ó  curvas  siempre  paralelas:  cort 
lente  las  zonas  resultan. las  cintas,  y  paralela 
nillos  b  caracoles.  Se  hallan  en  vetas  propii 
gata  en  gneis  y  en  pí)rfido  en  Sajonia. 

En  brechas  6  piedroi  de  fragmentos:  se  1 
motos  de  intersección  de  las  vetas  dichas,  y 
[ue  se  desgajaron  de  la  veta  antigua  por  la  nu 
i6,  y  están  envueltas  comunmente  por  amati 

Bn  zigzaqueócn  zonas  delgadas  paralelai 
'  coi-tas  dispuestas  en  ángulos  entrantes  y  sali 
in  polígonos  de  fortificación;  el  centro  es  de 
e  calcedonia,  pedernal  y  jaspe.  Forman  coc 
'  i.  veces  se  nota  la  canalita  por  donde  entró  li 
L&  el  interior. 

En  cilindros  que  constan  de  calcedonia 
mecos  están  llenos  de  otra  ágata  y  son  escasa 

De  paisages:  la  imaginación  hace  lo  mas 
asas. 

Musgosas:  lo  que  representa  el  musgo  v 
egro  son  según  M'Culloch  verdaderas  confe: 
guradas  y  teñidas  por  oxido  de  hierro;  tan 
lusgos  y  liqúenes;  á  veces  ea  cloríta  sola  la  i 


w 
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ser 

cíon.  La  mayor  parte  de  su  masa  es  calcedonia  con  venillas  irre^ 
guiares  de  jaspe  rojo  ó  sin  ellas. 

^s^atajaspe:  es  una  mezcla  de  jaspe  amarillo,  rojo  y  pardo, 
y  de  piedra  córnea  6  calcedonia  que  le  da  después  de  pulido  un 
aspecto  de  jaletina.  El  jaspe  le  comunica  sus  colores,  su  textura 
concoidea  y  su  poca  transparencia,  pues  el  ágatajaspe  solo  es  tras- 
luciente en  los  bordes.  Se  halla  en  vetas  de  plata  y  de  hierro  co- 
mo en  Sajonia. 

Otras  variedades  menos  significantes  son 

La  punteaduy  como  la  piedra  de  San  Estevan  con  puntos  ro^ 
Jos  de  jaspe. 

De  nubes:  los  dibujos  del  jaspe  imitan  las  nubes. 

De  estrellas  porque  las  imitan  los  dibujos. 

De  corales:  es  una  calcedonia  mezclada  intimamente  con  jaspe 
rojo  de  partes  testáceas  arriñonadas,  en  las  que  salta  al  romperla, 
y  las  eminencias  arriQonadas,  que  resultan  en  una  de  las  mitades 
junto  con  el  color  rojo,  le  han  dado  el  nombre. 

De  petrificaciones.  El  criadero  de  las  ágatas  son  las  almendri- 
llas, loa  pórfidos  y  conglomerados  del  echado  rojo  6  de  la  arenisca 
roja. 

Se  usan  para  sellos,  botones,  cajas,  y  los  pedazos  mayores  pav 
ra  vasos,  morteros,  &c. 


Piedra  flotante.* 
Schwimmstein,  W. — Quarz  nectíque,  H. 

Entre  blanco  amarillento  y  gris  amarillento  claro;  á  veces 
blanca  rojiza. 

Ed  masas  y  en  pedazos  bulbosos  6  arriñonados,  y  en  revesti- 
miento de  pedernal  y  aun  de  semi&palo,  y  como  núcleo  de  peda- 
zos bulbosos  de  piedra  córnea  y  calcedonia. 

Porosa  en  lo  interior,  celular  y  aun  con  la  estructura  de  la  p&- 
mez  ymate. 

Textura  terrosa  gruesa. 

Fragmentos  romos. 

Poco  trasluciente  en  los  bordes. 

Blanda  y  muy  blanda:  algo  agria. 

Quebradiza:  no  se  pega  á  la  lengua. . 
.  Árida  y  áspera,  y  suena  mucho  pasando  los  dedos  por  encima. 

Flotante  de  O,  4  á  O,  7  y  según  Hausmann  también  S,  5. 

*  Flirtea  constitativas  hidrato  de  tifizii  con  menos  dfc  1  cfentéthno  de  alumi* 
na  y  oxido  de  hierro. 
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Bucholz  3ac6  de  la  de  junio  á  Parts: 

De  la  flotante.         D< 

Síliza 94,0    -    - 

Agua   -    - 5,0    -     - 

Alumina  con  oxido  de  hierro  0,5  *  - 
Carbonato  de  cal  -  -  -  0,0  -  - 
Los  pedazos  bulbosos  en  caliza  en  St  O 
Schncider  la  CDContr&  en  lo  interior  de 
Hausmann  la  cita  como  revistiéndolos  en  la 
capas.  Con  el  microscopio  se  ven  pcqueñíí 
dos  que  no  8c  tocan  por  todos  sus  cHras,  y 
paso  al  pedernal  en  que  se  tocan  compl 
puesta  se  puede  cstracr  con  un  leído.  Sien 
se  puede  inferir  que  la  calcedonia,  la  pied 
y  el  pedernal  son  susceptibles  de  cristal 
fbrraa  opalina  de  Brcithaupt  es  una  quimei 


Tbipoli.* 

Tripe!,  W. — Quarz  aluminifóre 

(iris  amarillento  de  varios  ^dos;  por 
amarillento  j  por  otro  al  amarillo  de  iaal 
acerca  &  gris  ceniciento  y  casi  á  negro. 
En  masas  formando  capas  enteras. 
Por  dentro  mate. 

Su  textura  grande  concoidea;  la  pequen 
y  la  general  se  inclina  á  veces  i  pizarreña. 
Sus  fragmentas  romos  y  los  del  pizarrei 
Opaco:  blando  de  1  á2, 25:  agrio:  que 
Mo  se  pega  á  la  lengua. 
Árido  y  algo  áspero. 
P.  del  gris  ceniciento  de  Ronneburg  & 
según  otros  1,  8  y  aun  de  O,  $  á  1.  Cien  pa 
i  75  de  agua  sin  ablandarse:  rusentándolo 
durece  algo  y  es  infusible. 

Según  el  mismo  tiene  el  gris  ceniciento. 

Siliza 

Agua ■ 

Alumina  ..--... 
Óxidos  de  hierro  n^ro  y  n 
Acido  sulfi'irico     -    -    -    . 


•ulflb'ieo, 


De  Trípoli  en  África,  de  donde  puib*  intci 
—  algún  Olido  de  hierro  y  poc*  «liurnaa,  j 
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En  c&pas  pequeiias  en  la  caliza  de  conchas,  y  quizá  también  ea 
lo3  terrenos  de  acarreo.  Beudant  piensa  que  es  una  pómez  remo- 
lida, lavada  y  acarreada  por  las  aguas,  con  lo  que  llega  á  ser  ñnf- 
sima,  ¡i  una  arcilla  apizarrada  de  laa  de  la  formación  del  carbón 
quemada  naturalmente  6  de  propósito.  Asf  se  hace  para  reempla- 
zan el  tripoli,  que  antes  servia  exclusivamente  para  pulir  metuea, 
cristal,  mármoles,  Ííc.  y  jtara  mold^  de  piezas  unas  que  hay  que 
vaciar  en  metal.  « 


Üncleavable  Quarz,  M.^^pal,  W. 

I.  Fimo. 

Edler,  W. — Quarz  resinite  op&lin,  H. 

Blanco  de  leche  que  azulea  mas  &  menos,  y  por  refracción  pa- 
rece amarillo  de  topacio  que  tira  alguna  vez  á  rojo:  también  lo 
hay  blanco  amarillento  y  manchado  accidentalmente  de  pardo. 
Tiene  reflejos  de  rojo,  amarillo,  azul  y  verde,  y  et  ma«  estimadq 
es  el  que  tiene  un  color  dominante  sobre  todo  si  es  el  rojo. 
En  pequeBas  masas,  diseminado  y  en  chapas. 
Por  dentro  casi  siempre  resplandeciente,  rara  vez  solo  lustroso 
de  lustre  de  vidrio. 

,Su  textura  concoidea  perfecta. 
Sus  fragmentas  muy  agudos. 

Semitransparente  y  ee  acerca  á  transparente,  y  i  trasluciente: 
el  que  lo  es  menos  es  el  mas  hermoso  y  en  el  que  dominan  el  ro- 
jo y  el  verde;  en  el  mas  trasluciente  el  amarillo,  y  en  el  semi- 
transparente el  azul. 

D.  €:  agrio:  muy  quebradizo. 
Se  pega  á  veces  á  la  lengua.  P.  de  S  á  2,  1. 
El  Dr.  Brewster  infíerc  de  muchas  observaciones  que  no  se 
deben  loa  reflejos  del  6palo  á  simples  rajas  ó  pelos,  es  decir  que  no 
debe  el  6palo  su  belleza  auna  imperfección  como  queria  HaUy, 
sino  á  huecos  regulares  que  existen  hasta  en  las  mas  pequeñas 
chispites,  y  reflectan  los  colores  de  la  escala  de  Newton. 

Al  soplete  salta  con  ruido  en  chispitas  y  se  pone  blanco  de  le> 
che  y  trasluciente  conservando  su  lustre  de  vidrio.  Este  di6  á 
Klaproth  90  de  suiza  y  10  de  agua.  Bercelio  no  quiere  que  eatft 
combinada  sino  interpuesta  como  agua  higrométrica,  fundado  en 
que  nunca  ha  conseguido  una  conabinacíon  química  de  ailiza  y 
aguaj  y  le  favorece  la  observacioB  de  hallarse  este  en  el  criadero, 
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« 

auTKiiie  mas  fi^ecuentemente  el  común,  de  consistencia  blanda  y. 
jaletmpsa,  que  pierde  al  aire  poni6ndose  duro.  ¿No  será- acaso  por- 
que no  se  habrá  atinado  con  el  verdadero  método  de  la  naturale- 
za? Lo  que  hace  íil  caso  es  que  no  se  puede  mirar  el  ópalo  respec- 
to del  cuarzo  como  la  caliza  compacta  respecto  del  espato  calizo^ 
es  decir  como  especies,  sino  que  son  á  mi  entender  géneros  diver- 
sos. Alegaré  solo  los  octaedros  de  ópalo  común  del  tamaíio  de  lí- 
nea y  media  que  observó  en  la  formación  del  magnesite  ó  espu- 
ma de  mar  de  las  cercanías  de  Madrid  el  profesor  Don  Donato 
Garcia:  eran,  según  me  acuerdo,  lisos,  macizos  y  fuertemente 
traslucientes;  y  por  cierto  que  el  octaedro  no  se  puede  reducir  al 
romboedro  del  cuarzo.  Si  esto  no  basta  porque  todavía  se  crea 
qye  son  mttamorfosados^  ó  transformados,  pues  en  efecto  sus 
aristas  no  eran  muy  agudas,  añádase  el  crucero,  de  que  habla  Hai- 
dinger,  en  su  traducción  inglesa  de  la  Mineralogia  alemana  de 
Mohs,  observado  en  un  ejemplar  de  Alian,  que  reflecte  el  ma« 
hermoso  verde,  apareciendo  y  desapareciendo  en  líneas  alternas, 
Gomo  en  la  agregación  regular  de  la  piedra  de  Labrador. 

Se  cría  en  ojos  y  en  cintas  en  pórfidos  ó  mas  bien  conglomera- 
dos traquíticos  en  Ungria,  y  probablemente  lo  mismo  el  hermosí- 
simo de  Goatemala,  con  el  cual  pudiera  entablarse  un  nuevo  ramo 
de  comercio.  Yo  lo  había  reputado  por  un  pórfido  de  base  de  piedra 
arcillosa:  solo  Beudant  ha  tenido  la  dicha  de  verlo  en  su  criadei-o 
con  ojos  filosóficos  por  los  datos  que  le  ha  suministrado  el  local, 
en  prueba  de  que  las  rocas,  como  he  dicho  varías  vec6s,  no  se  co- 
nocen en  los  gabinetes  particulares,  sino  en  el  grandioso  de  la  na- 
turaleza que  son  las  montañas. 

Este  fué  conocido  de  los  antiguos  y  mas  estimado  que  entre 
nosotros,  pues  el  que  tenía  Nonio  del  tamaño  de  una  avellana  se 
tasó  en  800,000  pesos,  y  le  costó  ser  desterrado  de  Roma  el  no  ha- 
ber querido  regalarlo  á  Marco  Antonio.  Tiene  el  inconveniente 
de  rajarse  con  el  calor;  pero  se  evita  untándolo  de  tiempo  en 
tiempo  con  aceite. 

Ópalo  blando. 

Beudant  ha  observado  en  el  criadero  de  los  ópalos  una  substan- 
cia blanca  amarillenta  y  azulada,  muy  blanda  y  untuosa  al  tacto 
que  ofrece  á  veces  indiciols  de  reflejos  del  iris,  y  toma  con  el  agua 
bastante  consistencia  para  ser  amasada  entre  los  dedos:  lo  mismo 
observó  en  el  jaspeópalo  que  ademas  se  pegaba  á  la  lengua.  El  lo 
cree  un  estado  particular  del  ópalo  mas  híen  que  una  descompo- 
sición, porque  estando  dentro  de  la  roca  mas  fresca  y  maciza  no 
ha  podido  sufrir  el  influjo  de  la  atmósfera.  Esta  substancia  se  en- 
durece algo  al  aire  y  se  raja  en  log  gabinetes,  puntualmente  como 
la  jaletina  de  alumina,  ó  de  siliza  que  se  deja  secar  en  nuestros  la* 


boratorios,  la  cual  se  endurece  también,  y  toma  un  lustre  que  b6 
acerca  al  del  ópalo.  De  aquí  saca  Beudant  la  hipótesi  de  que  el 
euarzo  es  producto  de  la  cristalización  de  la  siliza,  y  el  ópalo  de  su 
desecamiento  en  forma  de  precipitado  jaletinoso,  haciéndose  car- 
go sin  embargo  de  que  las  estalactitas  de  ópalo  indican  un  princi- 
pio de  disolución.  Sobre  este  fundamento  creo  se  adelanta  mas 
Breithaupt  suponiendo  una  formación  general  opalina  de  algunas 
fósiles  por  contraposición  á  la  cristalina,  é  ignorando  ciertamente 
la  cristalización  en  octaedros  del  ópalo  común  y  el  crucero  del  fi- 
no, de  que  hablamos  en  el  artículo  anterior. 

IL  Común* 
Oemeiner,  W.- — Quarz-resinite  girasol  et  commun  (en  parte,)  H. 

Por  lo  común  blanco  de  leche,  aunque  también  agrisado,  ama- 
rillento y  verdoío:  del  primero  pasa  al  gris  azulado  y  del  agrisa- 
do al  gris  de  humo;  del  blanco  amarillento  á  gris  amarillento, 
amarillo  de  cera,  melado  y  de  ocre,  y  á  un  medio  entre  encarnado 
y  rojo  de  ladrillo;  y  el  blanco  verdoso  á  verde  manzana,  pistacho 
y  montaña.  Estos  colores  son  siempre  claros  y  por  lo  regular  tie- 
ne uno  solamente.  El  blanco  de  leche  contra  la  luz  parece  á  ve- 
ces amarillo  de  topado. 

En  masas,  diseminado,  en  pedazos  agudos  de  superficie  áspera 
y  mate,  estalactítico,  muy  rara  vez  ampolloso  y  en  octaedros  pe- 
queños, lisos  y  macizos  fuertemente  traslucientes  y  al  parecer  re-^ 
guiares,  en  la  formación  de  la  espuma  de  mar  de  las  cercanías  de 
Madrid  descubiertos  por  el  profesor  de  mineralogía  Don  Donato 
Garciá. 

Por  dentro  lustroso  6  resplandeciente  de  lustre  de  vidrio. 

Su  textura  concoidea  perfecta. 

Sus  fragmentos  muy  agudos:  los  del  amarillo  casi  en  rodajas. 

Semitransparente  y  trasluciente:  rara  vez  se  acerca  algo  á  trans- 
parente. 

Semiduro  6:  muy  quebradizo.  P.  de  1,  9  á  2,  12  según  Klap- 
roth. 

Se  pega  á  veces  á  la  lengua. 

Calentado  en  el  matracito  da  agua,  y  se  porta^como  el  fino  áT 
soplete.  El  amarillo  de  Ungria  di6  á  Klaproth 

Siliza  -  -  -  .  93,5 
Agua  -  -  -  .  5,0 
Oxido  de  hierro    -       1,0 

En  cintas  y  ojos  mayores  que  los  del  fino  en  los  mismos  cria- 
deros y  junto  con  el.  En  Islandia  y  en  las  islas  de  Pero  se  halla 
con  calcedonia  en  las  ampollas  de  almendrilla  ó  en  ojos;  y  en  Si- 
lesia en  montañas  de  serpentina  de  color  verde  con  la  crisoprasa 
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en  cintas  y  adherido  á  piedra  c&mea  astilklto*  También  en  retsút 
aunque  en  cortas  porciones  sin  metales  y  solo  con  jaspe  6  ágata- 
jaspe,  6  con  galena  y  blenda  en  varias  partes,  6  con  hierro  rojo 
como  en  Sajonia,  siendo  de  notar  que  las  rocas  en  que  arman  es- 
tas vetas  son  de  muy  diversa  antigüedad. 

En  Zimapan  y  cerca  del  santuario  de  la  ciudad  de  Guadalupe 
Hidalgo  lo  hay  en  abundancia  en  porfído  traquítico. 

El  ópalo  defuegOj  que  tanta  celebridad  adquirió  en  Europa  por 
haberlo  llevado  allá  el  barón  de  Humboldt,  es  una  variedad  del  co- 
mún de  color  rojo  de  jacinto  6  de  aurora  tanto  mas  subido  cuanto 
mas  gruesos  son  los  pedazos,  y  de  partes  granudas  gruesas  y  me- 
dianas y  al  mismo  tiempo  testáceas  gruesas,  con  las  caras  de  sepa- 
ración centellantes  6  poco  lustrosas  de  lustre  de  cera,  y  rayadas 
casi  espiralmente:  solo  Jámeson  hace  mención  de  ellas,  aunque  yo 
las  describí  en  la  gaceta  de  México  del  12  de  noviembre  de  1802. 
Sonneschmid  lo  halló  en  la  barranca  de  Tolimanes  junto  á  Zimapan 
en  un  conglomerado  traquitico  que  cualquiera  tendrá  por  p&rfido  ro- 
jo de  base  de  piedra  córnea,  y  en  efecto  da  fuego  con  el  eslabón, 
aunque  siempre  estrañará  las  infinitas  zonas  muy  angostas  y  con^ 
céntricas  de  varios  colores  del  conglomerado. 

Según  Klaproth  tiene        Siliza    -----    92 

Agua     -----       7,75 
Oxido  de  hierro  -    -      0,25 

Hablando  del  de  México  Jámeson  dice  que  contiene  también 
granos  como  guisantes  de  color  azul  de  espliego  parecidos  al  ¡aspe 
aporcelanado;  el  centro  de  cada  grano  es  una  substancia  blanca 
silizosa  de  la  que  parten  los  rayos  azules  diverjentes  en  estrellas: 
Heuland  le  dijo  que  tenia  un  hermoso  pedazo  del  santuario  de 
Guadalupe  junto  á  México  en  cacholonga.  No  es  de  Guadalupe 
este  fósil  estrellado  que  tengo  por  piedra  aperlada  como  la  que  se 
halla  en  obsidiana,  ni  está  en  cacholonga,  ni  sé  que  la  haya  en 
Guadalupe,  aunque  no  es  imposible,  porque  la  cacholonga  y  k 
calcedonia  andap  juntas. 

III.  Semiófalo. 

Halbopal,  W. — Quarz  resinite  commun  (en  parte)  H. 

Blanco  amarillento  y  agrisado  que  se  acerca  rara  vez  al  de  le^ 
che  y  verdoso;  ademas  gris  ceniciento,  amarillento  y  verdoso: 
del  gris  ceniciento  pasa  al  negro  agrisado:  del  amarillento  al  ama» 
rillo  de  cera,  á  un  medio  entre  ocre  é  isabel,  á  pardo  cetrino,  de 
pelo,  de  hí^do,  castaño,  y  rojizo,  y  del  gris  verdoso  á  verde 
puerro,  aceituna  y  aceite.  Sus  colores  son  siemi^ne  puercos  y 
apgados,  que  á  veces  están  en  manchas,  nubes^  llamad  y  anillo^ 
aunque  por  lo  común  es  de  un  color  solo. 
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En  masas,  diseminado,  en  pequeños  racimos  y  ríñones,  estalac- 
titico  y  bulboso. 

Por  fuera  poco  lustroso. 

Por  dentro  también  poco  lustroso,  acercándose  á  lustroso  6  á 
centellante  de  lustre  de  vidrio  que  se  inclina  frecuentemente  al 
de  cera. 

Textura  concoidea  grande  y  plana,  tfienos  perfecta  que  la  del 
común  que  se  acerca  á  igual;  á  veces  también  en  pequeñas  con- 
coides. 

Sus  fragmentos  muy  agudos. 

Trasluciente,  á  veces  solo  en  los  bordes. 

D.  7:  algo  quebradizo.  P.  2,  1. 

Algunos  se  pegan  á  la  lengua,  cuya  propiedad  es  común  á  todas 
estas  especies  y  constituye  las  hidrqfaniaSj  llamadas  así  por  la 
transparencia  y  aun  reflejos  de  colores  que  adquieren  metidas  en 
el  agua.  Parece  que  en  algunas  son  los  huecos  regulares,  que  diji- 
mos tenia  el  6palo,  tan  grandes  que  el  aire  encerrado  no  puede  ya 
reflectir  los  colores;  pero  aparecen  en  cuanto  se  llenan  de  agua, 
y  muy  vivos  si  se  usa  de  otiro  líquido  mas  refringente.  Lo  mis- 
mo ha  observado  Beudaat  poniénd<^as  á  un  grado  de  calor  que 
disminuya  los  huecos,  y  es  muy  singular  que  dos  agentes  tan  di- 
versos produzcan  el  mismo  efecto:  sm  embargo  al  soplete  solo  ad- 
quieren mas  transparencia  sin  reflejos.  En  todas  hay  desprendi- 
miento de  burbujas  de  aire,  las  cuales  indican  que  se  debia  la  opa- 
cidad á  la  interposipion  de  este  fluido,  cuya  densidad  es  muy  di- 
versa de  la  de  la  piedra. 

Al  soplete  es  infusible  como  los  anteriores. 

Es  la  especie  mas  común:  en  Islandia  se  halla  en  almendrilla; 
en  Ungria  en  conglomerado  traquítico  y  en  piedra  aperlada,  y  en 
Sajonia,  Boemia  y  México  como  matriz  de  vetas,  y  aun  sir^'e 
de  base  muchas  veces  á  la  arenisca  abigarrada  teñida  por  el  cina- 
brio que  es  tan  común  en  la  República. 

IV.  Jil6palo. 


Holzopal,  W.  — Quarz-resinite  xyloTdé,  H. 

Blanco  de  leche,  amarillento  y  agrisado  que  pasa  á  gris  ceni- 
ciento, de  perla,  de  humo,  y  amarillento,  y  este  á  amarillo  de 
ocre,  pardo  cetrino,  de  madera  y  de  pelo,  asi  como  el  gris  ceni- 
ciento pasa  al  negro  agrisado.  De  un  color  solo  &  de  varios  en 
cintas  y  llamas  que  siguen  la  antigua  estructura  de  la  madera. 

En  forma  de  raices,  ramas  y  troncos. 

Por  dentro  lustroso  que  pasa  á  resplandeeiente  y  á  poco  lustro- 
so y  centellante  de  lustre  de  vidrio. 

2M 
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Su  textura  transversal  conc&idea  grande  y  plana:  á  lo  largo  ^- 
ría  por  la  estructura  fibrosa  de  la  madera. 

Sus  fragmentos  acudos,  6  en  astillas  largas. 

Mas  &  menos  trasluciente,  y  aun  solo  en  los  bordes. 

Semiduro  en  sumo  grado. 

Poco  resistente.  P.  de  2  á  2,  18  según  Br.  El  de  Boemia  tie- 
ne amianto  en  su  interior. 

Parece  que  el  jilópalo  y  el  jaspeópalo  son  propios  de  los  conglo- 
merados y  rocas  traquíticas,  de  la  piedra  aperlada  y  rocas  de  fel- 
despato subordinadas,  asi  como  el  pedernal  lo  es  de  la  caliza 
secundaria,  y  el  jaspe  de  los  terrenos  primitivos  y  de  transición. 
Esta  observación  es  de  lieudant,  quien  da  también  por  carácter 
distintivo  del  jilópalo  y  la  jilolita  el  no  tener  aquel  nunca  crista- 
litos  de  cuarzo  en  su  interior  y  sí  esta. 

Se  corta  en  láminas  y  se  hacen  cajas  de  tabaco  por  su  buen  pu- 
limento. 

V.  Jaspeópalo.* — Opalja/jpis,  W. 

Rojo  pardusco,  de  sangre  claro  y  de  escarlata;  amarillo  de  ocre 
y  de  Isabel  y  gris  amarilfento  y  ceniciento:  el  amarillo  de  isabel 
pasa  á  blanco  amarillento,  y  el  rojo  de  sangre  á  pardo  ro^zo.  De 
un  color  solo  6  de  varios  en  puntos,  manchas,  nubes  y  vi^nas. 

Solo  en  masas. 

Por  dentro  lustroso  que  se  acerca  á  resplandeciente  de  lustre 
entre  vidrio  y  cera. 

Textura  concoidea  perfecta,  á  veces  algo  plana. 

Fragmentos  muy  agudos. 

Opaco,  á  veces  poco  trasluciente  en  los  bordes. 

Entre  duro  y  semiduro:  quebradizo.  < 

P.  de  1,  86  á  2,  08  según  Br.  en  seis  experimentos.  Esto  hace 
creer  que  el  que  analizó  Kláproth  que  pesaba  2,  5  no  era  puro  y 
asi  obtuvo. 

Siliza  -  -  -  -  43,5 
Oxido  de  hierro  -  47,0 
Agua     -    -    -    .       7,5 

Por  esto  lo  llama  Hausmann  ópalo  ferruginoso. 

Se  halla  en  Ungria  en  conglomerado  traquítico  junto  con  el 
ópalo. 

Las  variedades  mas  claras,  como  toman  tan  buen  pulimento  pop 
su  mucho  lustre,  las  usan  en  Turquía  para  puños  de  sable. 

^  Llamado  asi  por  su  afinidad  con  el  s^miópulo. 
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VI.    HiALITA. 

Glasopal,  Hausm. — Quarz  hyalin  concretionné,  H. — Müllers- 
glas  (6  vidrio  de  Müller  por  su  descubridor). 

Blanca  agrisada  y  amarillenta,  pasando  la  primera  á  gris  ceni- 
cienta y  la  segunda  á  gris  amarillenta:  rarísima  vez  gris  verdosa 
que  pasa  á  verde  montaña. 

Siempre  se  halla  revistiendo  basalto,  almendrilla  y  rocas  traquí- 
ticas  en  costras  delgadas  6  gruesas  muy  resquebradas,  en  forma 
de  pequeños  riñones  6  racimos,  y  aun  estalactítica. 

Por  fuera  lisa  y  lustrosa. 

Por  dentro  igualmente  lustrosa,  de  lustre  de  vidrio  que  se  acer- 
ca al  de  cera. 

Textura  concoidea  perfecta  pequeña,  y  algo  plana. 

Fragmentos  agudos. 

Transparente  y  semitransparente. 

Dura  en  muy  poco  grado:  extremamente  quebradiza,  y  por  si 
misma  muy  resquebrada. 

P.  2,  17. 

Al  soplete  según  Beudant  despide  agüa^  se  pone  opaca  y 
nacarada,  se  raja,  se  hincha  algo  y  se  pulveriza  después  entre  los 
dedos  con  la  mayor  facilidad. 

Consta  ^gun  Bucholf  de  Siliza  92 

Agua     6,33 

Se  halla  en  México  como  en  Ungria  en  las  rajas  de  traquita  6 
•de  conglomerado  traquítico,  y  de  basalto  en  el  Peñol,  &c.  Según 
Bustanlante  en  Guanajuato  al  N.  de  los  Pozos,  y  en  Zacatecas  en 
los  pórñdos  de  GuadsJupe  y  Machines. 

VII.  Menilia. 

Menilit,  W — Hepatopal,  Karsten,  ú  6palo  dé  cojor  de  higa* 
do. — Quarz  resinite  dubluisant  brunatre,  H. 

Parda  y  gris:  la  primera  de  color  pardo  castaño  que  se  acerca 
á  pardo  de  hígado,  manchada  por  fuera  de  azul  de  espliego;  la 
segunda  gris  amarillenta  que  tira  al  pardo  de  madera. 

bulbosa,  á  veces  en  pedazos  del  tamaño  de  un  puño:  la  gris  los 
tiene  mas  aplastados  y  de  superficie  mas  lisa  que  la  parda,  la  cual 
es  áspera  y  mate. 

Por  dentro  ppco  lustrosa  de  lustre  entre  vidrio  y  cera:  la  gris 
centellante  y  mate. 

Textura  concoidea  muy  plana:  la  de  la  gris  casi  igual. 

Fragmentos  agudos. 

Propende  á  formar  partes  testáceas  delgadas  y  paralelas  á  la  tex- 
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tura  ele  la  pi/arra  de  apegamiento  en  que  está  embutida:  en  la. 
gris  no  se  nota  nada. 

Poco  trasluciente  en  los  bordes:  la  gris  opaca. 
Semidura  en  sumo  grado:  quebradiza. 
P.  de  la  parda  2,  16,  y  de  la  gris  de  2,  28  á  2,  31  según  Br. 
Al  soplete  salta  mucbo  menos  que  el  semiópalo,  se  pone  mas 
obscura  y  al  fin  blanca,  se  raja  y  descubre  una  textura  transversal 
pizarreña  delgada:  por  si  sola  es  infusible. 

Su  análisis  dio  á  Klaprotb  Siliza     .....    85,5 

Agua  y  carbón      -     -     11 
Alumina     ....       i 

Cal 0,5 

Oxido  de  hierro  -  -  0,5 
Se  halla  en  Menil-le-Montant  junto  á  Paris  en  terrenos  torce* 
ros,  en  la  pizarra  de  apegamiento  lo  mismo  que  el  pedernal  en  la 
creta,  y  de  aquí  tom6  el  nombre;  y  la  gris  en  Saint  Ouen  y  otros 
parajes,  en  marga  arcillosa  y  en  el  yeso  que  alterna  con  ella.  No 
me  he  atrevido  á  hacer  dos  especies  como  Breithaupt  por  el  furor 
dominante  de  juntarlo  todo. 


Piedra  higrometrica."* 

Pizarra  de  puxir. 

PoUerschiefer,  W. — ^Thermantide  tripoléenne,  H. — ^Tiza. 

Blanca  amarillenta  y  gris  amarillenta,  la  cual  pardea  mucho  y 
pasa  á  veces  á  amarillo  de  Isabel:  comunmente  alternan  estos  co- 
lores en  listas  angostas  siguiendo  las  capas. 

En  masas. 

Por  dentro  mate. 

Textura  principal  pizarreña  muy  delgada  y  plana:  la  parcial 
terrosa  ñna. 

Salta  en  rodajas:  opaca. 

Tizna  algo  y  se  puede  escribir  con  ella:  muy  blanda  de  1  á  2. 

Muy  quebradiza,  sobre  todo  en  la  dirección  de  sus  láminas. 

Se  pfsga  poco  á  la  lengua.  « 

Es  ñna  y  árida  al  tacto. 

Suena  algo  al  frotarla  con  los  dedos. 

Flotante  de  O,  59  á  O,  60?  según  Haberle. 

•  Llamo  así  á  la  que  denomina  Haiisman  fSaugfchieferJ  chupadora  de  agtuí 
que  comprende  á  las  pizarras  de  pulir  y  de  apegamiento,  y  son  hidrato  de 
ailiza  con  alumina,  cal  y  oxido  de  lüerro,  y  aun  Umbien  can  magnesia,  oxido 
de  marganeso  y  carbón. 
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Cien  partes  absorven  en  el  espacio  de  12  á  24  horas  111  de 
agua  despidiendo  burbujas  de  aire,  con  lo  que  se  parte  en  laiü^iniV 
tas  delgadas  y  blandas  en  la  dirección  de  la  textura;  pero  sin  des- 
baratarse como  la  arcilla. 

Rusentándola  se  pone  roja  encarnada  obscura^  y  es  inÍMsiblc. 
Según  Bucbolz  está  compuesta  de  Siliza    -    -     -    -     79  ' 

Agua     -    -  -     14 

Aluminio    ,    -    -       1 
Cal  ------      1^ 

Oxido  de  hierro  -      4 
Fortna  capas  en  las  cercanias  de  las  de  carbón  de  piedxa,  y 
Wérner  creía  que  había  resultado  de  las  tíénizas  del,  y  de  cotisi- 
guiente  que  era  un  producto  pseudovolcánjco.  En  México  abun- 
da en  Yxmiquilpan,  por  lo  que  me  atraveré  á  afirmar  que  se  hallai*á 
carbón  en  las  cercanias,  el  cual  seria  muy  util  para  las  máquinas 
de  vapor  que  han  establecido.   La  deslaman  y  preparan  en  bolas 
para  limpiar  la  plata,  el  latón  y  otros  metales,  y  sirve  también  pai^ 
dar  el  último  pulimento  á  algunas  piedras. 

Haberle  observó  debajo  de  ella  en  Biemia-otra  que  divide  en 
desmoronadiza  y  endurecida. 

De  los  misinos  colores  con  dibujos  en  llamas. 
Textura  principal  pizarreña  gruesa:  la  transversal  de  la  desmo- 
ronadiza desigual  6  terrosa;  la  de  la  endurecida  desigual  pasando 
á  igiial  y-  concoidea  imperfecta,  y  entonces  centellante. 

La  desmoronadiza  blanda  y  muy  blanda,  y  lá  otra  semidura, 
agria  y  quebradiza. 

E.  de  la  primera  1,  3,  y  de  la  endurecida  de  1,  7  á  1,  8. 
La  desmoronadiza  absorve  succesivamente  25  partes  de  agua,  y 
la  endurecida  solo  de  7  á  12  por  100  sin  deshacerse. 
Bucholz  sac&  por  el  análisis 

De  la  desmoronadiza.         De  la  endurecida. 
Silizá     -     -     -     -     87,0     -----     83,5 

Alumina     -     -     -•      0,5     -     -     -     -     -       4,0 

Cal    -   ,-     -     -     -0,5     .     -     -     -     -       0,5 

D?^¡do  de  hieiTo    -       1,5     -----       1,5 

Agua     -     -     -     T     10,0     --)---       9f5 
Reüss  hall6  en  ella  impresiones  de  hojas,  á  veces  madera  petri- 
ficada y  aun  pequeík)s  esqueletos  de  pescados:  Hofimann  halló 
también  impresiones  de  hojas  en  la  pizarra  de  Haberle,  pero  nun- 
ca en  la  pizarra  de  pulir. 

II.  Pizarra  be  apegamiento. 

Klebschieífer,  W.  (porque  se  pega  fuertemente  á  la  lengua.) 

Gris  amarillenta  clara  que  pasa  á  confundirse  con  blanca  ama'- 
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rillenta  y  se  acerca  á  veces  á  gris  verdosa  y  al  gris  de  humo  bajo. 
Bn  masas. 
_  Por  dentro  mate  6  centeUante. 

#    ^  A  Textura  pizarreña  plana  casi  perfecta,  algo  gruesa  6  muy  delg¡a- 

^    >¿j^.  '       da:. la  gruesa  tiene  la  transversal  igual  que  se  acerca  á  concoidea 
^^^^  plana. 

t^i,  .  Fragmentos  en  rodajas. 

^.^  r^     Por  lo  4;omun  traisluciente  en  los  bordes. 

^    o     .  C .  Raspadura  franca,  y  cuando  está  hámeda  adquiere  algún  lustre 

'"^    V  con  ella, 

'v  jMuy  blanda  de  ItA  2,  75. 

L      \     ^  Dócil  y  quebradiza:  se  deshoja  por  si  misma  en  los  bordes  muy 

íacilmente  cuando  está  en  parajes  secos  y  calientes. 
[     \^  Se  pega  fuertemente  á  la  lengua. 

Cuando  está  húmeda  es  algo  untuosa. 
;  P,  de  2  á  2,  1. 

Absorve  otra  tanta  agua  como  pesa  elb  misma^  con  crujido  y 
desprendimiento  de  buabujas  sin  deshojarse  como  la  anterior  oi 
desbaratarse,  antes  por  el  contrario  ^idquiere  mas  consistencia. 

Rusentándola  pierde  19  por  100  de  su  peso,  y  según  Link  se 
pone  blanca. 

Klaproth  la  analizó  y  halló  Siliza     ...     -     -     66,5 

A^ua     -    -     -    -    -     19,0 

Alumina     -    -     -    -       7,0 

Magnesia    -    -    -    -       1,5 

Cal  -    -    -     -     -     -     .1^5 

Oxido  de  hierro  -     -       2,5 
Forma  capas  gruesas  con  otras  de  arcilla,  y  en  ellas  se  encuen- 
tra embutida  la  menilia  en  Alenil-le-Mohtant  y  Montmartre  jun- 
to á  Paris. 


CoRNiA. — Kornit,  Brí 

La  concoidea  se  parece  á  la  piedra  córnea  concoidea,  y  la  hojo- 
sa granuda  al  feldespato  sin  ser  lo  uno  ni  lo  otro.  Consta  de  sili- 
za y  cal. 

Se  cria  en  Kohren  y  Altenburff  en  Sajonia  en  pórfido,  y  la  de 
partes  granudas  pequeñas  y  finas  llenando  cintas  que  rara  vez  pa- 
san de  dos  pulgadas. 

Breithaupt  la  ha  denominado  asi  por  su  semejanza  con  ehuer- 
no. 
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PrLsmatíc  Augite-Spar,  M. — Lo  mismo  y  Tabular  Spar,  Jam.  y 
Ph-— »Schaalstein,  W. — ^Tafelspath,  Haüsm.  yLEONH. — Spath 
en  Tables  et  Wollastonite,  H. — Espato  en  tablas  y  E^aedirita 
de  mi  traducción  de  las  Tablas  de  Kársten,  p.  20.*  ^ 

Entre  blanca  amarillenta  y  rojiza  que  á  veces  pasa  á  blanca  de 
nieve  y  agrisada. 

En  masas  y  diseminada  en  partes  gruesas,  y  á  veces  en  los  cris- 
tales de  la  fíg.  43  lam.  10. 

Por  dentro  de  lustrosa  á  poco  lustrosa  de  lustre  de  nácar  que  se 
acerca  al  de  vidrio. 

Textura  hojosa  imperfecta  rasgada  que  ocasiona  un  viso  parti- 
cular, de  triple  crucero:  dos  que  se  cortíín  én 'ángulos  de!95°  20' 
y  84°  40'  según  Phillips  medidos  con  el  goniómetro  de  reflexión, 
y  el  tercero  paralelo  á  la  larga  diagonal  de  los  otros  dos,  resultan- 
do fragmentos  prismáticos  triangulares.  Cuando  es  mas  imperfec- 
ta la  textura,  pasa  á  la  astillosa,  y  entonces  es  poco  lustrosa. 

Tiene  pactes  separadas  granudas  esquinadas  grandes,  prolonga- 
das y  anchas,  que  constan  de  otras  testáceas  planas  y  delgadas. 
'    Trasluciente:  semidura  de  5,  25  á  5,  75:  agria:  quebradiza. 
P.  de  2,  8  á  2,  9.  según  Br. 
Frotada  en  la  obscuridad  da  luz  fosfórica. 
Nada  le  sucede  en  el  matracito:  sobre  carbón  se  funde  en  los 
bordes  en  vidrio  blanco  y  semitransparente;  pero   necesita  un 
fuego  fuerte  con  el  que  hace  á  veces  efervescencia.  El  bórax  la 
disuelve  fácilmente  y  en  gran  cantidad  en  forma  de  vidrio  trans- 
parente que  no  se  puede  enturbiar  con  el  soplo  á  pausas.  La  sal 
fosfórica  la  disuelve  dejando  un  esqueleto  de  siliza  parecido  al 
hielo  y  el  vidrio  se  opaliza,  como  es  corriente,  al  enfriarse.  Un 
poco  de  sosa  la  disuelve  en  vidrie  ampolloso:  mayor  porción  la 
hace  infusible  y  la  pone  esponjada,  y  el  espato  en  tablas  pierde 
su  color.  Con  la  disolución  de  cobalto  es  mas  duro  de  fundir  que 
solo,  y  el  borde  fundido  es  azul. 

Klaproth  sacó  de  ella    Siliza  -    -    50 

Cal      -    -    45 

Agua  -    -      5 

Los  análisis  posteriores  ó  no  han  dado  agua  ó  casi  nada.  Mohs 

dice  que  fundiendo  siliza  y  cal  en  la  debida  proporción  resulta 

esta  misma  piedra  artifícialmente  con  sus  cruceros;  pero  aun  no 

se  ha  conseguido  cristalizada.  Mucho  prueba  esto  contra  la  clasi- 


*  To  la  llamé  exaedriia  antea  de  conocerla  por  decir  Kársten  que  sus  par- 
tes granudas  exaedras  daban  un  ejemplo  nunca  visto  de  regularidad;  mas  no 
lie  podido  pbservarlo  en  los  pedazos  que  he  recibido  después. 
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ñcacíon  de  los  fósiles  por  sus  caracteres  esteriores,  mas  que  se 
honren  con  el  nombre  de  históríco-naturales. 

Se  halla  en  el  Banato  con  espato  calizo  gris  azulado,  granate 
verde,  cobre  abigarrado,  apofílita,  &c.  En  nuestra  colección  la 
hay  en  caliza  granuda  que  es  probablemente  del  Norte  America, 
á  la  cual  acompaña  la  colofonita:  la  de.  Ceilan  en  gneis  está  con  pie- 
dra de  canela  6  esonita.  La  de  Capo  di  Bove  junto  á  Roma  que 
se  Uam6  primero  volastonia^  y  que  ahora  se  supone  diversa  por 
no  corresponder  seigun  Beudant  su  forma  á  los  cruceros  de  la  vo- 
lastonia,  se  halla  en  basalto^  con  augita,  leicita,  &c. 


Esteatita.  M  S\ 

Steatite  6  Soapstone,  M.  y  Jam. — Speckstcin,  W. — Tale  steatite^ 
H. — Jabón  de  sastre. 


De  color  blanco  rojizo,  agrisado,  amarillento  y  verdoso:  este 
pasa  al  gris  verdoso,  verde  montaña,  á  un  medio  entre  esmeralda 
y  manzana  y  á  verde  aceite:  el  blanco  rojizo  á  encarnado  y  casi 
rojo  de  sangre;  y  el  amarillento  á  gris  amarillento  y  amarillo  de 
isabel:  todos  estos  colores  son  claros.  La  blanca,  ¿ris  amarillen- 
ta y  amarilla,  tienen  en  su  interior  dibujos  dendríticos  negros. 

£n  masas  grandes,  diseminada,  en  chapas,  cintas  6  venas,  muy 
rara  vez  arriñonada  y  en  cristales  embutidos  en  la  que  está  en 
masas,  los  cuales  son  impropios  por  no  tener  relación  entre  si,  y 
estar  á  veces  juntos  en  un  pedazo  los  prismas  exágonos  de  cuarzo, 
las  dobles  pirámides  exágonas  y  los  romboedros  de  espato  calizo, 
y  los  prismas  rombales  de  adularia. 

Los  cristales  pequeños,  rara  vez  medianos:  los  regenerados  del 
cuarzo  tienen  como  sus  prismas  las  caras  laterales  rayadas  al  tra- 
vés, y  las  de  apuntamiento  lisas  y  lustrosas. 

Por  dentro  mate:  si  es  centellante,  lo  es  por  partículas,  estrañas 
que  contiene. 

Su  textura  en  astillas  medianas,  que  pasa  á  la  desigual  de  grano 
grueso  y  pequeño:  muy  rara  vez  tira  á  ñbrosa  de  ñbras  gruesas. 

Fragmentos  romos. 

Trasluciente  en  los  bordes,  y  á  veces  del  todo. 

Con  la  raspadura  adquiere  lustre  de  cera  y  se  puede  escribir 
algo  con  ella. 

Muy  blanda  de  1  á  2:  c(j5cil:  algo  resistente. 

No  se  pega  á  la  lengua:  muy  untuosa.   P.  2,  6  según  Br. 

Absorve  alguna  agua  sin  deshacerse  en  ella. 

Se  porta  al  soplete  como  la  siguiente. 
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£1  análisis  qué  cita  Bcudant  á  saber: — Siliza    -    -     61 

Magnesia  -     39 
Agua    -    -     a? 
(la  por  fórmula  M  S^  +  x  Aq^  es  decir  un  bisilicato  de  mag- 
nesia con  una  cantidad  indeterminada  de  agua,  en  lugar  que  Ber- 
celio  dice  que  es  trisilicato;  y  así  se  refiere  á  otro  análisis  mas 
nuevo. 

Rara  vez  en  lajas,  casi  siempre  en  vetas  irregulares  y  cintas  an- 
gostas en  serpentina,  que  parecen  contemporáneas  de  la  roca: 
también  en  pequeñas  porciones  en  vetas  metálicas  de  diversa  an- 
tigüedad, es]>ecialmente  en  las  antiguas  de  estaño. 

La  usan  los  sastres  para  señalar  los  cortes  de  las  telas,  y  en  In- 
glaterra en  las  fábricas  de  porcelana;  se  usa  también  para  el  pas- 
tel blanco,  y  para  escribir  en  el  vidrio,  pues  luego  con  el  resuello 
se  vuelven  blancas  las  letras:  como  absorve  la  grasa  suelen  quitar 
con  ella  las  manchas  de  los  géneros  de  seda  y  lana:  también  se 
tornea  bien,  y  se  hacen  tinteros  y  otras  cosas,  que  se  endurecen 
luego  al  fuego. 

Breithaupt  piensa  que  no  es  un  fósil  propiamente  tal,  sino  que 
resulta  de  la  transformación  de  otros,  según  lo  indican  á  su  pare- 
cer los  cristales  impropios:  confieso  que  me  es  difícil  concebir 
como  ha  perdido  el  cuarzo  un  tercio  de  su  siliza,  substituyéndo- 
se á  sus  moléculas  las  de  magnesia  de  modo  que  no  perdiese  su 
figura. 

El  Soaprock  de  Comuallis  ha  de  ser  diferente,  pues  dio  á  Kláp- 
roth  Magnesia     -    -    -    20,5 

Siliza      .     -     -     -    48 
Agua       -    -    -    -     15,5 
Oxido  de  hierro     -       1 
Alumina      -    -    -     14;  y  su  fórmula  M S* 
^  AS  +  2^q. 


Esfuma  de  mar.  M  S^  ^  Aq, 

Meerschaum,  W. — Magnesite,  Beüdant. — ^Ecume  de  mcr,  H. 

Blanca  amarillenta,  rara  vez  de  nieve  y  agrisada. 
En  masas  y  probablemente  en  capas. 
Por  dentro  mate. 

Su  textura  parcial  terrosa  fina:  la  general  concoidea  grande  y 
plana. 

Fragmentos  poco  romos. 
Opaca,  á  lo  mas  poco  trasluciente  en  los  bordes. 
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Adquiere  algún  lustre  con  la  raspadura  y  aun  con  la  u3a,  y  re- 
cibe como  el  corcho  sus  impresiones:  no  tizna. 

Blanda  de  3  á  4:  dócil. 

Se  pega  mucho  á  la  lengua:  untuosa  al  tacto. 

P.  de  Oy  9  á  1,  2,  y  si  se  le  deja  absorver  agua,  lo  que  hace 
muy  lentamente  despidiendo  con  ruido  muchas  vegiguillas  de 
aire,  hasta  2. 

Aseguran  generalmente  que  en  su  criadero  es  mas  blanda,  y 
que  al  aire  se  endurece  mas  y  mas. 

Esta  y  la  anterior  dan  agua  en  el  matracito,  huelen  á  empireu- 
ma y  se  ponen  negras:  la  espuma  de  mar  da  mas  agua.  Sobre 
carbón  se  ponen  otra  vez  blancas,  se  encogen  mucho  y  se  funden 
en  los  bordes  delgados  en  forma  de  esmalte  blanco.  En  bórax  se 
disuelven  fácilmente  en  vidrio  transparente.  La  sal  fosfórica  las 
descompone  dejando  un  esqueleto  de  siliza  transparente:  el  vidrio 
blanco  claro  se  cristaliza  al  enfriarse.  Con  bastante  sosa  dan  un  vi- 
drio claro,  y  turbio  con  mucha  ó  muy  poca.  Con  la  disolución  de 
cobalto  dan  un  rojo  de  lila. 

Consta  según  Klaproth  de  Sili/a  ------  50,50 

Magnesia      -     -     -     -  17,25 

Agiia 25,00 

Acido  carbónico      -     -  5,00 

Cal 0,50 

Esta  substancia  nos  viene  de  la  Asia  menor  donde  dicen  que  se 
halla  en  caliza  secundaria  con  pedernal.  Forma  vetas  en  serpenti- 
na dialágica  ó  de  espato  de  viso  y  brancit  con  carbonato  de  mag- 
nesia en  Piamonte  y  Moravia,  y  en  ))órñdos  subordinados  á  las 
eufótidas  en  Sirmia.  Subiendo  mas  arriba  en  el  periodo  de  forma- 
ciones se  encuentra  en  terrenos  secundarios  sobre  la  arcilla  salada 
en  Vallecas  junto  á  Madrid,  y  aun  en  terceros  en  las  capas  de  ca- 
liza ó  arcilla  de  limneas  inferiores  al  yeso  de  París,  como  en 
Montmartre. 

De  ellas  hacen  los  Turcos  las  cabezas  de  pipas  de  tabaco,  cuya 
operación  no  es  tan  sencilla  como  parece,  pues  en  crudo  no  se 
puede  trabajar.  Y  asi  se  deja  fermentar  la  pasta  como  para  la  por-  . 
celana,  se  echa  en  moldes  la  lama  y  se  comprime,  se  taladra  pasa- 
dos algunas  dias,  y  luego  que  se  ha  secado  á  la  sombra  se  cuece  i 
fuertemente  en  hornos  á  propósito,  y  cociéndola  otra  vez  con 
aceite  de  linaza  y  cera  adquiere  mas  densidad  y  capacidad  para  el 
pulimento  y  después  con  el  uso,  los  colores  amarillo,  rojo  y  par* 
do  de  las  pipas. 

Sabemos  por  Proust  que  en  Madrid  se  hacian  de  ella  hornos 
químicos  que  aguantaban  cualquier  gra4o  de  fuego,  y  mMy  ligeros, 
y  que  se  revolvía  también  con  la  pasta  de  porcelana. 
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PlRALOLITA.*    M  S^ 

Pyrallolite,  M.  y  Ph. — Pyrallolith,  Nordenskiüld. 

Color  blanco,  á  veces  verdoso.  , 

En  masas  y  en  prismas  rombales  de  94°  36',  de  mas  de  pulgada 
de  largo  según  Phillips. 

Por  dentro  lustrosa?  de  lustre  de  cera. 
.  Textura  hojosa;  la  transversal  terrosa.  Cruceros  parálelos  alas 
caras  de  un  prisma  rombal  de  casi  95°  y  á  la  larga  diagonal, 6  á  un 
plano  de  truncamiento  de  la  arista  obtusa,  cuyo  plano  cortase  la  ca- 
ra del  prisma  de  la  derecha  en  un  ángulo  de  144°  3'  y  la  de  la  iz- 
quierda en  otro  de  130°  33'. 

Partes  separadas  granudas. 

Opaca  6  trasluciente  en  los  bordes. 

Sémidura  de  4,  5  i  5:  se  endurece  al  aire  según  parece. 

P.  de  2,  55  á  2,  60. 

Pulverizada  y  echada  en  una  cuchara  candente  fosforesce  con 
llama  azulada. 

Al  soplete  se  porta  como  la  picrosmina  ó  el  asbesto,  con  la  dife- 
rencia de  que  soplando  mucho,  se  redondean  los  bordes,  y  con  so* 
sa  da  vidrio  claro  6  transparente  algo  teñido  por  el  hierro. 

Según  Nordenskiüld  de  quien  es  la  descripción,  esti  compile^-* 

ta  de  Siliza 56,62 

Magnesia   ------     23,38 

Agua -       3,58 

Alumina -       3,38 

Cal   -------     -       5,58 

Oxido  de  hierro  -     -     -     -       0,99 

Protoxido  de  marganeso      -       0,99 
y  6,33  de  una  substancia  bituminosa  y  pérdida. 

Se  halla  en  Norgard  en  Pargas  en  Finlandia,  en  canteras  cali- 
zas con  espato  calizo,  augita,  feldespato,  apatita,  esfena  y  escapcr- 
lita. 

Breithaupt  la  tiene  por  serpentina. 


MARMOLiTA.t — Marmolite,  Nuttall*. 
Colores  verde  y  gris  bajos. 

*  Se  ha  llamado  asi  por  su  mudanza  de  colores  al  fuego.  La  de  Pargas  cons- 
ta principalmente  de  M'g9  si^,  pero  según  Nordenskiold  es  su  fórmula  mine* 
Ilógica    Q  S^'^tM  S"^^  Aü^^2Jlq. 

t  La  termino  en  t/a,  suponiendo  que  se  derive  del  mismo  nombre  {friego 
que  el  m^Qol  por  su  lustre. 
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En  masas. 
'    De  lustre  de  nácar  que  se  inclina  á  metálico. 
Crucero  en  dos  direcciones  oblicuas,  mas  claro  en  una  que  en  otra. 
Partes  sepai*adas  en  barras. 
Opaca. 

Blanda  qui  se  corta  fácilmente  con  el  cuchillo:  agria. 
P.  2,  47  de  Nuttall. 

Al  soplete  chisporrotea,  se  endurece  y  salta  en  hojillas  sin  fun- 
dirse, y  Lychnell  hizo  el  análisis  siguiente: 

Magnesia       -------     41,25 

Siliía 41,67 

Oxidulo  de  hierro 1,64 

Agua -     13,80 

Acido  carbónico  y  betún  -    -     -       1,37 
Se  halla  en  serpentina  en  Hoboken,  y  junto  á  Baltimore  en 
Norte  América. 

Breithaupt  cree  que  es  una  serpentina  hojosa,  y  por  el  análisis 
no  es  otra  cosa.  Aquí  se  palpa  el  inconveniente  de  reunir  muchos 
fósiles  en  uno.  Dice  Mohs  que  la  marmolita  se  parece  tknto  al  tal- 
co-mica prismático  que  hasta  aquí  se  ha  confundido  con  él:  ahora 
bien,  el  talco-mica  comprende  según  él  el  talco,  la  clorita,  la  tierra 
verde,  y  la  piedra  ollar  que  se  distinguen  bien  unos  de  otros,  y 
yo  que  no  conozco  la  marmolita  pregunto  á  Mohs  si  se  parece  al 
talco,  á  la  clorita,  á  la  tierra  verde,  6  á  la  piedi*a  ollar? 


Serpentina.  2  M  SJ^  +  MJiqK 

1.  Fina. — Steatoidc. 
Primera  subesfecix*.  — ^Concoidea. 

De  color  verde  puerro  obscuro  que  pasa  á  verdinegro,  rara,  vez 
á  verde  pistacho,  verdegai  y  aceite:  su  color  es  uniforme. 

En  masas,  diseminada  y  en  cristales  como  los  del  crisoberilo  de 
la  fig.  45  lam.  10.  El  prisma  rombal  es  casi  de  94^  según  Br.: 
las  caras  de  los  cristales  lisas  y  mates.  Se  han  hallado  cristales  en 
Nueva  York,  en  Penig  en  Sajonta,  y  los  mas  claros  en  Fassathal 
en  el  Tirol. 

Por  dentro  de  poco  lustrosa  á  centellante  dé  lustre  de  cera. 

Textura  concoidea  mas  6  menos  perfecta  y  plana. 

Fragmentos  agudos. 

Fuertemente  trasluciente:  la  obscura  lo  es  fuertemente  en  los 
bordes. 
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lilanda  que  se  acerca  i  semidura:  poco  agria:  fina  al  tacto  y  al- 
go untuosa. 

P.  de  la  verdinegra  de  2,  56  á  2,  66  según  Br.,  y  de  la  crista- 
lizada 2,  50  según  Mohs. 

Tiene  pirita  común  y  magnética  diseminadas. 

Eln  el  matracito  da  agua  y  se  pone  neo^a:  sobre  el  carbón  se 

Eone  blanca,  y  á  un  buen  fuego  se  puede  fundir  en  esmalte  en  los 
ordos  delgados.  El  bórax  la  disuelve  lentamente  formando  vi- 
drio verdoso  transparente.  La  sal  fosfórica  separa  la  sili^a  en  for- 
ma de  esqueleto  trasluciente^  dando  uki  vidrio  blanco.  Poca  sosa 
forma  con  dificultad  una  masa  medio  fundida,  y  á  manera  de  es- 
malte: con  mas  porción  se  hincha  y  se  vuelve  infusible.  Con  di- 
solución de  cobalto  se  pone  roja. 

Su  análisis  dio á  Lychnell  Siliza     -------    4i, 95 

Magnesia    ------    40,64 

Agua -    -     11,68 

Alumina    ------      o,  37 

Oxídulo  de  hierro  -  -  -  2,12 
Acido  carbónico  y  betún  -  3,42 
No  se  halla  en  trozos  enteros  de  montañas  como  la  común, 
sino  en  lajas  en  gneis,  y  micapizarra  y  diseminada  en  ellas,  á  veces 
con  mica  y  ot(os  fósiles,  y  frecuentemente  con  caliza  granuda  ó 
compacta,  aia  poder  decir  si  la  caliza  está  incorporada  en  la  ser- 
pentina ó  al  contrario,  en  prueba  de  ser  coetáneas.  Está  roca  que 
merece  mas  atención  en  la  geognosía  de  la  que  se  le  ha  prestado  has- 
ta ahora,  forma  lajas  en  Iqs  terrenos  primitivos,  de  suerte  que  su 
serpentina  ha  de  ser  mas  antigua  que  la  común.  Los  antiguos  lla- 
maron qfiteSf  según  Dioscórides  y  Plinio  á  la  mezcla  de  mármol 
con  serpentina  generalmente  ñna,  y  de  esta  son  varias  columnas 
antiguas,  y  otras  piezas  de  arquitectura,  que  se  llaman  de  verde 
antico  y  polzevera  en  Italia  donde  abunda,  aunque  también  en 
Suecia  y  otras  partes. 

La  llamada  JFahluúit  es  según  Wérner  esta  misma  serpentina 
que  se  acerca  á  la  común. 

Segunda  subespecib. — Astillosa. 

Verde  puerro  obscuro. 
Solo  en  masas. 
Por  dentro  centellante. 

Textura  en  astillas  grandes  largas  y  aplastadas^  y  la  general 
propende  á  pizarreña. 
.  Fragmentos  algo  agudos. 
Poco  trasluciente. 

Entre  semidura  y  blanda  y  algo  mas  pesada. 
P.  2,  7  según  Br. 
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De  la  de  Córoejí;^  se  lian  hecho  cajas  de  tabaco  y  otras  cosas;  tam- 
bién 96  ha  hallado  en  Baireüth.  Breíthaupt  la  tiene  por  cosa  dife- 
rente; pero  mientras  nos  dice  donde  se  ha  de  poner,  la  dejo  yo 
aquí:  el  mismo  habla  de  otra  aspecie  estriado-fibrosa,  que  no  co- 
nozco, 6  de  que  no  tengo  autopsia  cerno  dicen  ahora;  que  equi- 
vale á  hisce  oculis  egoinet  non  vidL 

II.  Común.* 

üemcincr  Serpentín,  W. — Pikrolith.t — Roche  serpentineuse,  H. 

Su  serie  de  colores  es  negro  rojizo  y  de  cuervo,  verdinegro, 
verde  puerro,  montaña,  aceituna  y  verdegai;  amarillo  de  azufre  y 
pajizo,  pardo  cetrino  y  de  hígado,  rojo  pardusco,  carmesí,  de  al- 
bérchigo  puerco,  de  sangre  y  casi  de  escarlata:  del  verde  monta- 
na pasa  al  gris  verdoso  y  a/ulado.  Muy  rara  vez  de  un  color  solo, 
bino  de  dos  tres  6  mas,  en  listas,  llamas,  venas,  manchas  y  puntos 
sobre  uno  6  dos,  que  forman  el  fondo:  asi  están  los  mas  de  los  co^ 
lores  dichos  y  rarísima  vez  el  carmesí  y  escarlata. 

Siempre  en  masas. 

Por  dentro  mate:  cuando  es  centellante  lo  debe  á  partículas  ex- 
trañas mezcladas.  « 

Su  textura  parcial  en  astillas  ])equeñas  y  finas,  6  desigual  de 
grano  pequeño  y  fino,  que  pasa  á  confundirse  con  la  igual:  la  ge- 
neral suele  ser  concoidea  grande  y  plana. 

Fragmentos  poco  agudos:  la  igual  en  rodajas  y  de  color  negro 
agrisado  casi  puro. 

Adquiere  muy  poco  lustre  en  la  raspadura. 

Poco  trasluciente  en  los  bordes:  tal  cual  vez  opaca. 

Blanda  de  3,  25  á  4,  75. 

Poco  agria:  que  pasa  á  d6cil:  poco  resistente:  algo  untuosa. 

P.  de  2,  38  á  2^  60  en  ocho  experimentos  de  Breithaupt 

La  verdinegra  especialmente  es  magnética  como  observó  el 
barón  de  Ilumboldt  el  primero. 

Ku  el  matracilo  y  sobre  carbón  se  porta  como  la  fina.  El  bbrax 
la  disuelve  lentamente  aunque  en  gran  porción  formando  vidrio 
que  no  se  enturbia  con  el  soplo  á  pausas.  La  sal  fosfórica,  la  sosa 
y  la  disolución  de  cobalto  se  portan  lo  mismo  que  con  la  fina. 

Forma  niontailas  enteras  y  depósitos  particulares  sobrepuestos 
á  la  micapizarrayu  la  pizarra  en  compañia  de  los  gabros  ó  euíoti- 
das,  y  aun  en  lu  sicuila  sobrepuesta  á  la  caliza  negra  por  lo  menos 

*  Si  se  siiljstituvA  Ke  en  el  s¡]ic«to  á  la  inagneñai  toma  la  serpentina  el 
cnlor  venle  y  ftinarilh». 

f  Hiki-bUía  qtie  MÍ;,níifica  piedra  amarra  y  pierotmina  olor  amarga»  me  pare- 
cen riilículüa  Proccilcn  <le  que  los  aieiñanc»  llaman  á  la  magnesia  tierra 
amarga  Bittercnk:  pero  ui  día  lo  os,  ni  yo  concibo  que  cosa  sea  olor  araar^. 
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de  transición  de  Cuba  y  Guanajuato.  Rara  vez  está  pura,  sino' 
mezclada  con  piedra  de  viso,  broncit  6  dialaje,  talco,  amianto, 
asbesto,  piedra  ollar,  litomarga,  piropo,  hierro  magnético,  &c 

Recien  sacada  de  la  cantera  se  deja  tornear  aunque  no  toda  co- 
mo la  madera,  pues  al  aire  se  endurece  con  el  tiempo  y  pierde 
también  su  pulimento:  y  te  hacen  vasos,  candeleros>  tinteros  y 
aun  columnas  y  pilas  bautismales. 

£n  las  boticas  de  Alemania  son  muy  comunes  los  morteros  y 
cápsulas  de  serpentina,  supongo  que  por  no  ser  tan  quebradizos 
como  los  de  vidrio  y  por  no  corroerlos  los  ácidos  ni  las  sales,  y 
acaso  por  haber  dejado  escrito  Boecio  de  Boot  con  toda  seriedad 
que  repele  tanto  los  venenos  que  basta  echar  una  bebida  venenosa 
para  que  se  vuelva  espuma  y  rebose  toda.  , 

Es  singular  que  todos  los  manantiales  que  salen  de  las  canteras 
de  serpentina  tengan  algo  de  sal  marina  ó  ácido  muriático;  y  aun 
en  Voigtland  sale  un  manantial  de  agua  salada. 

Un  fósil  útilísimo  que  se  cria  en  ella  es  el  hierro  cromado,  co- 
mo en  Baltimore  en  Norte  América,  en  el  departamento  del 
Var,  &c. 


Serpentina  de  oullsjo. 

No  la  conozco,  porque  lo  blanco  y  trasluciente  y  tener  algo  de 
estroncia  no  son  para  mi  caracteres  suficientes. 


Calamina  eléctrica.  3  Zn  S  +  ^y. 

Prismatic  Zinc  Baryte,  M. — Prismatic  Calamine  or  Electric  Cala- 
mine,  Jam. — Siliceous  oxide  of  Zinc,  Electric  Calamine,  Ph. 
— Kieselzinc-Spath,  Be. — Galmei  (en  parte)  W.— Zinkkieselcrz, 
B. — Zinkglas,  Hausm. — Zinc  oxidé  silicifére,  H. 

Blanca  verdosa,  agrisada  y  amarillenta:  de  la  primera  pasa  á 
un  medio  entre  aceito  y  verdegal  y  á  verde  manzana:  la  agrisada 
pasa  al  gris  ceniciento,  de  humo  y  amarillento,  hasta  el  amarillo 
de  isabel,  pajizo  y  de  ocre,  pardo  cetrino  y  de  clavo.  El  color 
amarillo  es  casual :  cuanto  mas  pura  la  calamina,  tanto  mas  blanca 
y  tanto  menos  oxido  de  cadmio  tiene:  rara  vez  con  dibujos  en  zo- 
nas curvas. 

En  masas,  diseminada,  en  pegaduras,  en  pequeños  ríñones  y 
racimos,  y  globosa  de  superficie  encostrada,  y  muy  comunmen- 
te cristalizada  como  lo  representa  la  fig.  46  lam.  10  cuya  lorma 
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primitiva  es  un  prisma  rombal  de  casi  102^  30'  y  77^  30'  medidos 
con  el  goniómetro  de  reflexión  por  Phillips. 

Estos  aplastados  darán  las  tablas  trapezoidales  de  Hauy. 

Los  cristales  son  pequeños,  y  muy  pequeños  y  á  veces  forman 
películas  finas  y  encostradas:  siempre  adherentes  por  los  extremos 
mas  angostos,  y  agrupados  en  abanicos,  en  bolas  y  en  gruesos  ra- 
cimos. Las  caras  h  rayadas  á  lo  largo,  las  demás  lisas:  las  de 
apuntamiento  ó  biselamiento  y  la  terminal,  cuando  la  hay,  á  veces 
redondeadas.  Su  superficie  lustrosa, á  veces  resplandeciente:  la  de 
las  demás  figuras  de  poco  lustrosa  4  mate  y  encostrada. 

Por  dentro  también  de  poco  lustrosa  á  mate  de  lustre  de  vidrio 
que  tira  á  nácar  y  diamante  en  la  cara  A. 

Textura -desigual  de  grano  pequeño  y  fino  en  unas,  6  en  otras 
en  pequeñas  hojas  imperfectas  que  pasan  á  estrias  angostas  y 
muy  angostas,  divergentes  en  ramilletes  y  aun  á  fibras.  La  ho- 
josa tiene  cruceros  laterales  paralelos  á  las  caras  de  un  prisma  rom- 
bal, y  á  la  corta  diagonal  según  Br. 

Fragmentos  romos. 

La  compacta  tiene  partes  granudas  pequeñas  y  finas  que  á  ve- 
ces desaparecen:  rara  vez  testáceas,  delgadas  y  curvas,  y  según 
Mohs,  en  barras  rectas  y  divergentes.  La  Compacta  trasluciente 
en  los  bordes  ú  opaca :  la  cristalizada  llega  á  semitransparente. 

La  de  colores  obscuros  da  raspadura  gris  amarillenta. 

Scmidura  de  5,  25  á  6:  agria. 

Algo  resistente á  veces  del  todo. 

P.  de  3,  3  á  3,  5. 

Frotada  en  la  obscuridad  con  un  palito  6  una  pluma,  da  luz  fos- 
fórica amarilla.  Humedecida  con  agua,  6  resollando  sobre  ella 
huele  á  cacao  como  la  hornblenda. 

Se  electriza  fuertemente  por  el  calor  y  conserva  muchas  horas 
su  electricidad.  A  once  grados  bajo  de  cero  del  termómetro  de 
Rcaumur  observo  Ilaüy  que  tenia  electricidad  contraria,  la  cual 
empezaba  casi  á  cero,  de  suerte  que  es  eléctrica  habitualmente  á 
merced  de  la  temperatura.  Mohs  describe  un  prisma  exágono  de 
junto  á  Aix-la-Chapelle  apuntado  en  un  extremo  por  cuatro  caras 
y  en  el  otro  por  mayor  numero  y  truncado  el  vértice  casi  al  modo 
de  los  topacios  de  Sajonia,  es  decir  de  diversa  figura  en  cada  ex- 
tremo, como  la  turmalina,  y  también  de  diversa  electricidad. 

Se  disuelve  en  polvo  ea  los  ácidos  sulfúrico  6  muriático  calen- 
tados, y  en  frió  resulta  jaletina.    . 

En  el  matracito  chisporrotea  algo,  da  agua,  se  po1ie  lechosa,  no 
se  funde,  y  solo  se  hincha  algo  á  un  fuego  fuerte.  Con  b6rax  da 
vidrio  claro  que  no  se  pone  blanco  de  Leche,  ni  con  el  soplo  á  pau- 
sas ni  por  el  enfriamiento.  En  sal  fosfórica  se  disuelve  en  vidrio 
claro  que  se  pone  turbio  al  enfriarse:  echando  mas  se  ven  en  el 
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glóbulo  señales  de  silíza.  Con  sosa  no  se'disuelve^  se  hincha  y  da 
con  dificultad  humo  de  zinc.  Con  disolución  de  cobalto  se  pone 
á  poco  fuego  verde,  y  á  un  fuego  fuerte  azul  claro  y  hermoso  en 
los  bordes  con  señales  de  fundirse,  y  el  azul  penetra  algo  en  la 
parte  no  fundida. 

Conforme  al  análisis  de  Bercdio  di6  Oxido  de  zinc     -    66,37 

Siliza    -    -    -    -    26,23 
Agua    -    -    -    .      7,40 
Se  ha  observado  que  varía  la  cantidad  del  agua,  y  aun  las  hay  que 
no  dan  ninguna,  sino  Oxido  de  zinc      -    -    72 

Siliza    .....    28 
cuya  fbrmula  es  2hi  S. 

Este  y  el  zinc  carbonatado  6  la  cdamina  se  hallan  comunmen* 
te  juntos  en  vetas  en  la  caliza  de  transición  y  especialmente  en  la 
de  capas  en  ojos,  trozos  y  capas  formándolas  con  metales  de  plo- 
mo, cobre  y  hierro.  En  la  mina  de  pirita  de  Gersbach  junto  áBa- 
denweiler  se  han  visto  formarse  agujas  transparentes  en  el  corto 
espacio  de  quince  años,  en  los  respaldos  de  labores  viejas  6  labra- 
dos antisuos.  Según  Troost  se  cria  en  Franklin  en  Nueva  Jer- 
sey en  dodecaedros  rombales  á  veces  de  tres  pulgadas  de  grueso 
con  crucero  claro  exaedro,  y  que  tiene  la  misma  composición,  es 
decir  el  propio  caso  de  la  marggnesa  sulíÜbrea:  un  mismo  fbsil  coa 
dos  formas  diversas» 

El  zinc  silicatado  purificado  y  caldnado  se  usa  como  el  carbo- 
natado para  el  latón:  lisa  conocida  por  Aristóteles  mismo,  quien 
la  distingue  muy  bien  de  la  otra  liga  de  cobr^  y  estaño,  cuya  dis- 
tinción han  ignorado  siempre  los  que  se  decian  sus  discípulos. 
¿Como  se  hablan  de  ocupar  en  cosas  tan  mecánicas  que  sin  embar- 
go constituyen  la  felicidad  de  los  pueblos? 


Maboanbsa  silicatada  roja. 

Mangan-kiesel,  Bb.*^— Rhodonit,  Eieselmangan,  Photizit,  Hydro- 
pit,  Hommangan,  Tomosity  Jaschs  y  Gbrmab. 

Roja,  parda  y  verde  que  al  aire  se  obscurecen  y  conservan  poco 
lustre. 

En  masas  de  lustre  de  vidrio  que  se  inclina  al  de  cera. 

Hojosa  en  direcciones  indeterminadas;  por  lo  común  compacta 
astillosa  y  concoidea. 

D.  de  8,  5  á  9,  25.  P.  de  2,  9  á  3,  1. 

Todas  parece  que  convieneb  en  dureza  y  p^so,  y  aun  sus  coló* 
res  forman  transiciones. 

«O 
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Todas  tienen  de  26,34  á  70,50  oxídulo  de  marganeso  y  de  71 
á  22,  50  siliza,  y  se  reputan  por  silicatos  de  marganeso  con  cuar- 
zo y  alabandina  roja,  pues  también  tienen  algimas  ácido  carbónico. 

Se  crian  junto  á  RUbeland  en  el  Harze  en  pizarra  de  transición 
y  roca  verde  apizarrada. 

Si  me  he  equivocado  con  la  pictórica  lista  de  sinónimos  como  la 
llama  cierto  autor,  me  he  equivocado  en  convoy  con  Hartmann  y 
Walchner,  que  attribuyen  al  Mmi^ankiesel  ó  Kieselmangan  la 
forma  de  la  augíta;  pero  Br.  los  distingue  llamando  á  este  silica- 
to Mangan-kieselj  y  al  otro  Kieseltnangan-spath  y  no  Man- 
gankiesel'Spathy  como  puse  erradamente  en  la  pag.  37. 


Marganesa  silicatada  negra.  Mn  S  +  Jlq, 

Supongo  que  será  el  hidro^ilicato  de  marganeso  de  Beudant 

Fósil  negro  que  da  agua  por  la  calcinación. 

En  el  matracito  da  mucha  agua,  que  no  obra  como  acida  y  des- 
pués mucho  gas  que  huele  á  rancio,  con  lo  que  desaparece  el 
color  negro  del  fósil  y  toma  otro  gris  claro,  Al  rusentarlo  se  hin- 
cha y  se  pone  mas  claro.  En  carbón  se  hincha  y  se  funde  des- 
pués en  vidrio  verde  botella  al  fuego  de  reducción,  y  negro  y  de 
lustre  metálico  al  de  oxidación.  El  vidrio  de  bórax  se  tiñe  mucho  de 
oxido  de  marganeso  á  la  llama  exterior,  y  poco  de  oxídulo  de 
hierro  á  la  de  reducción.  La  sal  fosfórica  da  un  esqueleto  de  sui- 
za y  vidrio  blanco  que  se  pone  violado  á  la  llama  exterior.  Con 
poca  sosa  da  vidrio  negro,  y  con  mas,  escoria  negra  y  el  fundente 
se  mete  en  el  carbón. 

Composición. 

Siliza  -----  26 
Bióxido  de  marganeso  59 
Agua     -----     15 

Es  de  Klapperud  en  Dalccarlia. 

Este  es  el  modo  de  quedarnos  sin  conocerla  aun  con  el  soplete 
deB. 


Maroanssa  silicatada  semimetálica.  Mn^  S. 

¿Será  el  silicate  trimanganesié  de  Beudant?  quien  lo  describe 
como  sigue. 

Cristales  negros  octaedros  de  base  cuadrada  en  que  cada  cara 
superior  forma  con  la  inferior  un  ángulo  de  117^  30'.  (Esta  es  la 
Hausmannit.  J 
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So  funde  en  vidrio  ncgro^  y  con  la  sosa  da  vidrio  imperfecto  de 
color  verde. 

Según  Bercelio  no  se  muda  en  el  matracito^  y  sobre  carbón  se 
funde  á  un  fuego  muy  fuerte  en  los  bordes  y  conserva  su  color 
gris  negruz(^  Con  bura\  da  á  la  llama  exterior  el  color  de  ama- 
tista, y  á  la  iSterior  un  ligero  tinte  de  oxídulo  de  hierro.  La  sal 
fosfórica  la  disuelve  fácilmente  y  con  efervescencia  con  mucho 
color  de  amatista.  Al  fuego  de  reducción  se  pone  el  vidrio  blanco, 
muestra  la  suiza  diseminada  y  se  opaliza  fuertemente  al  enfriarse. 
La  sosa  no  la  disuelve. 

P.  3,  8;  y  su  análisis  produjo  Siliza    -------     16 

Tritoxido  de  marganeso  ,   -    84 

Añade  Bcudant  que  esta  substancia  es  la  que  tomó  Haüy  equi* 
Tocamente  por  tipo  de  su  especie  marganesa  oxidada  hidratada, 
^s  del  Piamonte. 


BUSTAMANCIA. 

Bustamite. — (Dedicada   sincopadamente   por  Al.  Brongniard  á 
nuestro  malogrado  Bu^tamante), — Marganesa  silicatada  verde. 

La  de  Tétela  de  Jonotla  es  gris  verdosa  y  verde  montaña,  y 
por  fuera  parda  y  negra  como  la  Allagit  6  alajita  de  Jasche  y 
Germar,  y  tiene  textura  estriada  divergente  como  la  Rhodonit,  6 
rodonita  de  los  mismos,  y  partes  separadas  granudas  grandes; 
pero  no  tiene  ácido  carbónico  según  el  análisis  de  Dumas  smo 

Protoxido  de  marganeso     -      36,06 

Siliza     -     - 48,90 

Cal    -------    -      14,57 

Protoxido  de  hierro    -    -    -      0,81 

Es  ademas  semidura.  P.  3,  43  según  Bustamanto,  y  da  vidrio 
violado  al  soplete. 

Es  muy  curiosa  su  formación  en  bolas  como  la  de  Kápnik,  mas 
6  menos  imperfectas  en  lajas  en  caliza  de  transición,  y  en  el  cen- 
tro de  las  bolas  hay  galena  platosa  con  pirita  y  blenda  de  grano 
muy  fino,  y  también  en  anillos  concéntricos  de  una  pulgada  de 
grueso  con  otros  muy  angostos  de  la  marganesa  silicatada  roja:  no 
los  llamo  partes  separadas  testáceas  por  lo  muy  incorporadas  que 
están.  También  se  cria  con  ella  marganesa  carbonatada,  ó  alaban- 
dina  roja,  como  la  llamé  antes,  y  se  pudiera  seguir  llamando^  de- 
jando el  nombre  de  marganesa  para  los  silicatos^. 
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Ceberia.  Ce  S  +  Jíq, 

Unclcavable  Ccrium-ore,  M. — ^IndívisiWc  Cerium-ore  or  Ceritc, 
Jam.— Cerite,  Ph. — Cerinstein,  W. — Cererit,  Hausm. — Ce- 
rium  oxidé  siliceux  rouge,  H.  m 

Entre  pardo  de  clavo  y  rojo  de  cereza  que  pasa  á  veces  al  pri- 
mero, y  otras,  se  incKna  algo  i  gris  de  perla. 

En  masas  y  diseminada. 

De  centellante  i  po^o  lustrosa  de  lustre  de  diamante  según 
Mohs. 

Textora  astillosa  ú  hojosa  encubierta  sin  cruceros  conocidos. 

Fragmentos  poco  agudos. 

Trasluciente  en  los  bordes. 

Raspadura  blanca. 

Dura  de  7,  5  i  9,  25:  agria:  quebradiza:  poco  resistente. 

P.  de  4,  6  á  4,  7. 

En  el  matracito  da  agua  y  se  pope  opaca.  Sobre  carbón  salta 
por  algunas  partes  sin  fundirse.  En  burax  se  disuelve  lentamente 
formando  al  fuego  de  oxidación  vidrio  amarillo  muy  obscuro  que 
se  aclara  al  enfriarse,  y  este  vidrio  claro  se  pone  blanco  de  esmalte 
con  el  soplo  á  pausas.  Al  fuego  de  reducción  muestra  el  vidrio  un 
tinte  de  hierro.  La  sal  fosfórica  hace  lo  mismo,  el  vidrio  se  pone 
blanco  al  enfriarse,  y  la  siliza  queda  sin  disolverse  en  íbrma  de  es> 
queleto  blanco  no  transparente.  La  sosa  no  la  disuelve  sino  que 
la  funde  á  medias,  formando  una  escoria  amarilla  obscura. 

Consta  según  Hisinger  de  Oxido  de  cerio     ....    66,59 

Siliaa lg;0O 

Oxido  de  hierro  ....      2,00 

Cal 1,85 

Agua  y  ácido  carbónico      -      9,60 

Se  halla  en  un  manto  de  cobre  amarillo  eñ  el  gneis  mas  moderno 
con  piedra  radiante,  cobre  amarillo,  bismuto  sulfúreo  &c.  junto  á 
Riddarhyttan  en  Suecia.. 


HlSINORIA.     ' 

Hisingeríte,  M.  y  Ph. — ^Hisingrit,  B.  (Dedicada  al  célebre  quí- 
mico Hisinger.) 

Color  negro. 
En  masas. 

Crucero  claro  en  una  dirección  solamente,  en  l^s  demás  de  tex- 
tura terrosa. 
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Raspadura  gris  verdosa. 
Blanda  y  dócil.  P.  3, 04. 

Calentada  suavemente  al  soplete  se  vuelve  magnética^  y  con 
mayor  calor  se  funde  formando  gl&bulo  negro  y  mate,  y  con  bó- 
rax da  vidrio  verde  amarillento. 

Por  el  análisis  de  Bercelio  se  ve  que  está  compuesta  de 
Oxido?  de  hierro       -    -    -    51,50 

Silizá 27,50 

Alumina 5,50 

Oxido  ?  de  marganeso    -    •      0,77 
Partes  volátiles    -    -    -    -    11,75 
Magnesia  una  cantidad  imperceptible* 
Se  ha  hallado  en  la  parroquia  de  Suftrta  en  Suderm^nia  con  es- 
pato calizo. 

Esta  descripción  es  de  Mohs.  Acaso  es  idéntica  con  la  gilingia« 


GiúRGiA. — Gillingit,  HisnrosB* 

Negra:  en  masas.  Está  compuesta  de  silicato  de  oxidulo  de 
hierro  hidratado  con  algo  de  alumina.  Según  Bercelio  da  también 
agua  en  el  matracito,  se  hincha  sobre  carbón  6  en  las  pin^Bus,  y  se 
funde  en  vidrio  negro  mate.  El  bórax  y  la  sal  fosfórica  producen 
la  reacción  del  hierro,  y  la  última  deja  un  esqueleto  de  siliza.  La 
aosa  da  vidrio  negro,  y  en  la  hojilla  de  platina  se  pone  verde. 


Stilfnomelan.  * 

Da  poca  agua  en  el  matracito  y  se  funde  en  escoria  negra  que 
obedece  al  imán.  Forma  ampollas  con  la  sal  fosfórica;  la  bolita 
indica  mucho  color  de  hierro  dejando  un  abundante  esaueleto  de 
siliza,  y  al  enfriarse  se  pone  blanca.  Con  sosa  en  la  hojilla  de  pla- 
tina da  la  reacción  de  marganeso.  Se  halla  en  pedazos  sueltos  en 
un  terrero  en  Ober^nd  en  la  Silesia  Austríaca  con  espato  calizo 
rojizo,  cuarzo  y  pintas  sulfúrea  y  magnética. 


SlI)EaOSCHISOLITA.t 

.  El  vértice  truncado  de  las  pirámides  plano  y  liso:  las  caras  ra- 

*  De  este  nombre  aue  significa  n^r»  hutrogOf  digo  lo  mismo  que  del  Pn- 
lomélan,  cjue  et  ridícQio  üor  constar  de  dos  adjetivos» 

I  La  riderMtídBoUta  j  b  tauUUta  se  llaman  así  por  su  fusibilidad,  aunque  la 
proMffa  Bo  es  nwj  fusible  según  Bercelio» 
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yadas  paralelamente  á  sus  aristas  de  combiuacion,  o  algo  curvas  y 
ásperas. 

De  lustre  metálico  fuerte  en  la  cara  del  crucero  6  del  trunca- 
miento correspondiente. 

A  la  llama  de  una  vela  pierde  su  lustre,  se  pone  ne^  de  hierro 
y  obedece  al  imán.  Las  hojillas  delgadas  se  funden  fácilmente  al 
.soplete  en  bolita  nesra  magnética. 

Su  análisis  di6  á  Wernekink  Oxídulo  de  hierro  75,5 

Silíza  .    -    -    -     16,3 
Agua  -     -    -     -       7,3 
Alumina  -    -     -      4,1     . 
Se  hallan  cristalitos  muy  pequeños  en  los  huecos  de  una  mez" 
da  de  pirita  magnética  y  hierro  espático  en  el  Brasil. 


Taütolxta  de  Br. 

'  De  los  CpXperimentos  al  soplete  de  Harkort  se  inñere  estar 
compuesta  de  mucho  silicato  de  oxíduló  de  hierro,  de  menos  sili- 
cato de  magnesia,  y  poco  silicato  de  alumina.  Está  diseminada  en 
la  roca  de  feldespato  del  lago  de  Laach  en  la  Prusia  del  Rhin. 


Clorofeita.*^ — Clorofacita,  M'Cülloch. 

Color  verde  pistacho  que  espuesto  al  aire  se  vuelve  pronto  par- 
do &  negro  sin  perder  su  lustre,  cuya  alteración  se  verifica  tam- 
bién en  la  roca  en  que  está  embutida  hasta  la  profundidad  de  una 
pulgada  y  inas  de  la  superficie. 

En  pequeños  granos  aplastados  como  lentejas  embutidos  en  ba- 
salto 6  almendrilla,  y  á  veces  huecos,  que  suelen  tener  partes  tes- 
táceas  concéntricas. 

La  trasluciente  segim  Phillips  tiene  el  aspecto  y  lustre  de  aza- 
bache, y  á  veces  color  de  canela:  la  opaca  es  mate,  y  se  parece  al 
lápiz  negro. 

Textura  concoidea  pasando  casi  á  terrosa:  la  primera  traslucien- 
te; la  segunda  opaca  no  tanto  que  los  fragmentos  delgados  no  den 
paso  á  la  luz  según  Phillips:  también  dice  que  el  polvo  de  aquella 
es  verde  aceituna,  y  el  de  esta  de  color  de  rapé. 

Tan  blanda  que  la  raya  una  pluma?  agria:  untuosa. 
p    o    no 

*  Aludiendo  ai  color  verde  que  tiene  recien  partida,  que  al  aire  te  yuelve 
pardo. 


F»" 
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La  hisingría  y  la  sideroschisolita  dan  agua  calentadas  en  el  ma-- 
tracito.   No  se  funden  ni  se  descomponen  soplando  sobre  ellas  en 
carbón,  solo  se  vuelven  magnéticas.  Se  disuelven  lentamente  en 
bórax  y  sal  fosfórica,  dando  vidrios  muy  teñidos  por  el  hierro. 
Con  sosa  se  funden  en  forma  de  vidrio  negro. 

La  clorofeita  no  contiene  agua,  se  funde  en  vidrio  negro  y  se 
asemeja  á  las  anteriores  en  sus  reacciones.  Ninguna  de  ellaJs  da 
con  la  sosa  en  la  hojilla  de  platina  indicios  de  marganeso. 

Consta  de  siliza  y  oxido?  de  hierro  con  algo  de  alumina. 

El  Dr.  M'Culloch  la  descubrió  en  la  isla  de  Rum,  y  después  se 
ha  hallado  también  en  Fyfeshire  en  Escocia  y  en  Islahdia. 

Bí^ithaupt  dice  que  acaso  es  este  fósil  el  verde  celedón  que  se 
ha  tenido  hasta  aquí  por  tierra  verde,  que  se  encuentra  en  las  am- 
pollas de  la  arcilla  ferruginosa  de  Zwickau.  Como  buen  Sajón 
quiere  que  todo  se  encuentre  en  su  pais. 
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Hierro  azul. — Blaueisenstein,  Elaproth. 

Textura  pizarreña  gruesa,  y  á  veces  con  impresiones  de  cristales 
de  pirita. 

Se  pone  pardo  rusentándolo,  y  se  funde  sobre  el  carbón  en  eaco- 
ria  negra. 

Consta  según  Kláproth  de  Oxídalo  de  hierro  -  40,5 

Siliza-  -  -  -  .  50 
Agua-  -  -  -  -  3 
Sosa  ó  natrón  -  -  5 
Cal     -----       1,5 

Se  halla  puro  6  con  asbesto  en  las  montañas  de  capas  del  Cabo 
de  Buena  Esperanza,  y  sirve  en  la  ciudad  para  pintar  las  casas. 


Clorófalo. 
Chloropal  de  Bbb^hardi  y  Brandes. 

Verde  pistacho. 

En  masas. 

Textura  concoidea  que  pasa  á  terrosa. 

Opaco  6  apenas  trasluciente  en  los  bordes. 

Semiduro  entre  4  y  5. 

Quebradizo. 

P.  de  la  variedad  concoidea  2  y  de  la  terrosa  de  1,  79  á  1,  97. 
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Brandes  8ao&  por  el  análisis.   Del  conc6ideo.  Del  terroso* 

Siliza    -.---''* 

Oxídulo  de  hierro     - 

Agua 

Magnesia   •    •    -    - 

Alumina     -    -    -    - 

Marganeso  -    •    «    - 

Potasa  -  -  -  -  - 
Tiene  virtud  magnética  muy  curiosa:  sacado  del  criadero  se 
¡jarte  muy  pronto  en  una  especie  de  paralelepípedos  cuyo  plano 
superior  y  dos  aristas  adyacentes  tienen  polos  opuestos  á  los  de  d 
plano  inferior^  y  sus  dos  aristas  adyacentes  opuestas  á  las  prime- 
ras. No  es  fosfórico. 

Se  halla  en  compañia  del  6palo  en  Ungria,  y  se  habia  llamado 
hasta  ahora  tierra  verde  ferruginosa. 
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DioPTASA.*  CuS*  +  2  Aq.      • 

Rhombohedral  Emerald-Malachité,  M. — Rhombohedral  Emerald 
Copper  or  Dioptase,  Jam. — Kupfersmaragd^  W. — Cuívre 
dioptase,  H. — ^Achirite,  Hebmann,  por  el  comerciante  de 
Buch&ria  Achir  Mehemet,  quien  la  di6  á  conocer. 

De  color  verde  esmeralda  claro  ú  obscuro:  el  primero  se  acerca 
á  cardenillo,  el  se^ndo  i  verdinegro. 

Solo  se  halla  cristalizada  en  el  prisma  de  la  figura  47  lam.  10. 

Los  cristales  pequeños  y  muy  pequeños  de  caras  lisas  y  lustro- 
sas. 

Por  dentro  resplandeciente  de  lustre  de  nácar. 

Textura  hojosa  plana  de  triple  crucero  de  hojas  que  se  cortan 
oblicuamente  formando  un  romboedro  obtuso  de  126^  17'  y  53* 
43':  á  veces  se  nota  una  textura  transversal  concoidea  pequeña. 

Fragmentos  algo  agudos. 

Trasluciente  y  en  pedacitos  transparente  de  doble  refracción. 

Semidura  de  5,  5  á  6:  agria:  quebradiza. 

P.  de  3,  2  á  3,  4. 

Estando  aislada  adquiere  electricidad  negativa  por  frotamients 
aun  en  los  caras  pulidas,  en  lugar  que  la  esmeralda  la  adquiere  po- 
sitiva, esté  6  no  aislada. 

En  el  matracito  da  agua  y  se  pone  negra.  Sobre  carbón  se  pone 
también  negra  ala  Uama  exterior^  y  á  la  mterior  roja  sin  ftindirse. 

*  Del  griego  por  la  fiículud  de  percibine  loe  cniceros  por  refracciotí  á  una 
luz  fuerte,  los  cuales  indicad  el  núcleo  al  través  del  cristal. 
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El  b6rax  la  disuelve  fácilmente  con  la  reacción  del  cobre.  El  vi- 
drio tiene  la  particularidad  de  que  si  se  calienta  suavemente  á  la 
llama  exterior,  se  pone  esta  por  un  instante  de  un  hermoso  verde 
que  cesa  aunque  se  continué  el  soplo;  pero  si  se  deja  enfriar  la 
bolita  y  se  calienta  después,  se  puede  repetir  el  fenómeno  cuanta» 
veces  se  quiera.  El  oxido  puro  de  cobre  no  hace  nada  de  esto.  A 
un  buen  fuego  de  reducción  se  consigue  un  glóbulo  de  cobre  con 
el  vidrio  de  bórax  que  queda  blanco.  La  sal  fosfórica  la  disuelve 
con  la  reacción  del  cobre;  pero  deja  un  esqueleto  de  siliza  que 
para  verlo  biea  és  menester  tratar  el  vidrio  á  la  llama  exterior  y 
dejarlo  enfriar:  no  se  tiñe  la  llama.  La  sosa  sobre  el  carbón  for- 
ma con  ella  un  vidrio  obscuro  y  turbio;  que  al  enfriarse  es  rojo 
por  dentro,  como  que  contiene  un  glóbulo  de  cobre.  Con  mas  so- 
sa se  introduce  en  el  carbón  quedando  cobre  en  la  superficie. 
Lowitz  sacó  Oxido  de  cobre       55 

Siliza-     .     -    -     33 
Agua  -     -    -    -     12 
Quizá  la  fórmula  de  Bercelio  se  refiere  á  otro  análisis  mas  re- 
ciente. 

Está  acompañada  de  cobre  azul,  jmalaquíta,  cuarzo  y  espato 
calizo;  y  dicen  que  se  cria  en  una  colina  de  marga.  Phillips  cita 
pequeños  cristales  con  calamina  eléctrica  de  Rezbanya  crt  Ungria. 
En  el  asiento  de  la  Pechuga  encontró  Sonneschmid  prismas  exá- 
gonos, que  pensaba  que  eran  de  cobre  verde  escorioso  apuntados 
con  tres  caras:  los  mayores  eran  de  tres  líneas  de  grueso  y  algo 
inas  de  seis  de  largo.  Como  nunca  llegué  á  verlos,  creo  que  si  es- 
taban apuntados  sobre  las  aristas  alternas  serian  de  dioptasa. 


Malaquita  silicífeba.   Cu  S  +  •dq. 

Uncleavable  Staphyline  (ó  en  racimos)  Malachite,  M. — ^Common 
Copper-green  or  Chrysocolla,  Jam. — Kupfergrün,  W. — Kie- 
selmalachit,  Haüsm. — Cuivre  bydrosiliceux  ó  Cuivre  hydraté 
siliceux  (en  parte)  H. 

I.    COMÜN. 

Se  acerca  su  color  verde  cardenillo  de  diversos  grados,  al  ver- 
de esmeralda  y  pistacho  por  un  lado,  y  por  otro  a  veces  al  azul 
celeste. 

En  pequeñas  masas,  diseminado  y  en  revestimiento;  rara  vez 
en  pequeños  ríñones  y  en  racimos. 

Por  dentro  lustrosa  y  poco  lustrosa  de  lustre  de  cera:  poco  lus- 
tre de  vidrio  ahora  según  Br. 

«P 


298 

Textura  en  pequeñas  concoides  bastante  perfecta!. 
Fragmentos  mas  6  menos  agudos. 
De  trasluciente  á  trasluciente  en  los  bordes. 
Raspadura  blanca  verdosa  obscura.  i 

Mas  6  menos  blanda  de  2  á  3,  25. 
Poco  agria;  quebradiza.  P.  de  2,  2  á  %  5.  . 
No  hace  efervescencia  con  el  ácido  nítrico,  en  el  que  se  disuelve 
dejando  un  residuo  de  siliza. 

Se  porta  al  soplete  como  la  dioptasa:  la  única  diferencia  es  que 
esta  necesita  mas  sosa  para  introducirse  en  el  carbón,  y  que  se 
puede  reducir  el  cobre  de  modo  que  el  vidrio  quede  blanco. 

Observación. — Tratando  la  dioptasa  y  la  malaquita  silicífera 
con  fundentes  sin  rusentarlas  antes,  se  disuelven  con  efervescen- 
cia, lo  que  procede  del  agua  que  se  escapa,  y  de  algún  ácido  car- 
bónico que  tiene  el  cobre  verde. 
Tenemos  dos  análisis  uno  de  Kláproth  y  otro  de  John: 

Oxido  de  cobre     50  -     -     -     -    49,63 
Siliza     -     -     -     26  .     -     -     -     28,37 
>  Agua     ...     17  .    -    -    -     17,50 
Acido  carbónico     7  -    -     -    -       3,00 
Haüy  describe  prismas  rombales  y  exágonos  biselados  en  los 
extremos  de  Siberia;  y  Mohs  no  los  admite,  no  porque  no  conven- 
gan en  los  principios  químicos,  sino  porque  su  P.  era  2,  73:  he- 
mos visto  que  John  asigna  2,  50:  y  asi  puede  ser  muy  escaso  el 
de  2,  03  que  señala  Mohs.  Lo  cierto  es  que  Haüy  que  tenia  al- 
guna fe  química  aplica  el  análisis  de  John  á  los  cristales  de  esta 
forma  que  describe  d^  Siberia.  Ahora  ha  encontrado  Kóbell  eti 
el  de  Bogoslofsk  también  en  Siberia,  que  estaba  con  malaquita 
y  cobre  rojo,  Siliza    -    -    -    -     36,54 

Oxido  de  cobre    -    40,00 
Agua     -     .     -    .     S0,20 
Oxido  de  hierro  -       1,00 
Cuarzo  -     -     -     -      2,00 
Se  halla  en  los  mismos  criaderos  de  los  demás  minerales  de  co- 
bre que  le  acompañan  como  el  rojo,  amarillo  y  carbonatado,  y 
también  eon  hierro  pardo,  baritina  y  cuarzo. 

II.  Cobre  verde  hidrófano. 

Su  color  verde  cardenillo  claro  tira  á  verdinegro:  por  fuera 
blanco,  y  gris  verdoso  y  azul  de  espliego. 

Arriñonado  y  en  racimos. 

Por  fuera  mate,  con  el  contacto  Justroso:  por  dentro  el  verde 
mate,  y  el  verdinegro  poco  lustroso  de  lustre  de  cera. 

Textura  concoidea  plana  que  se  acerca  á  igual. 

Partes  separadas  granudas  medianas  y  pequeñas. 
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Raspadura  blanca  verdosa,  y  de  verde  cardenillo  claro. 
De  mando,  pasa  á  semiduro. 
Muy  quebradizo:  se  pega  á  la  lengua. 
»  Metido  en  agua  se  vuelve  mas  trasluciente  en  los  bordes,  quo 
es  por  lo  que  lo  he  llamado  hidr6fano. 

Está  compuesto  según  Bustamante  de  Oxido  de  cobre  43,7 

Siliza  -     -    -    29y5 
Agua  -    -    -    26,0 
Sb  criadero  es  el  mineral  de  Jacala. 


COBEE   VERDE   FEBRUGINOSO. 

L  Terroso. 

Entre  verde  pistacho  y  aceituna  que  se  acerca  á  veces  á  verde 
puerro. 

En  pequeQas  masas  y  en  revestimiento. 

Por  lo  común  desmoronadizo  que  consta  de  partículas  matQs 
pulverulentas,  mas  6  menos  coherentes,  que  no  tiznan. 

El  s61ido  mate  y  de  textura  terrosa. 

Fragmentos  romos. 

Opaco:  muy  blando,  d6cil,  quebradizo. 

Poco  pesado. 

En  montañas  de  capas  en  la  caliza  mas  antigua  en  vetas  con  ea* 
pato  pesado,  cobre  azul,  flores  de  cobalto,  y  cobalto  terroso  am^ 
rillo  y  pardo,  cobre  sulfúreo  y  amarillo,  ocre  de  hierro,  &c. 

En  vista  de  esto  se  usa  en  las  fundiciones  de  cobre,  y  el  de 
Saalfeld  en  Turinge  en  las  fábricas  de  cobalto;  pero  s^'  saca  poca 
ventaja  de  ambos  usos. 

II.    EsCORIOSO   Ú   CONCOIDEO. 

Del  verdinegro  pasa  al  verde  pistacho  obscuro. 
En  pequeñas  masas. 

Por  dentro  de  lustroso  á  poco  lustroso  de  lustre  de  cer^-. 
Textura  concoidea  pequeña  y  bastante  perfecta. 
Fragmentos  algo  agudos. 
Opaco. 

De  color  mas  claro  en  la  raspadura. 
Blando  que  se  acerca  á  muy  blando. 
Agrio:  quebradizo:  poco  pesado  en  sumo  grado. 
Es  muy  escaso,  y  sus  criaderos  los  mismos  que  los  del  anterioi*. 
Parece  una  mezcla  intima  y  constante  de  ocre  pardo  ferrugin^^ 
90  y  cobre  verde. 
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Jergón.  Zr  S. 
Piraniiilal  Zircoii,  M.  y  Jam. — Zirkon,  W. — Zircon,  H. 

1.  Concoideo. 

Sil  i)nnrij)al  color  es  gris,  y  todos  los  demás  tiran  mucho  á  este: 
lo  hay  blanco  agirisado  y  amarillento,  gris  amarillento  del  que  pasaá 
un  medio  entre  amarillo  de  ocre  y  de  topacio;  gris  ceniciento,  de 
humo,  azulado  y  verdovso;  verde  montaña,  entre  puerro  y  pistacho, 
verdinegro,  verde  aceite  y  aceituna;  pardo  de  col,  azul  de  ciruela, 
rojo  columbino  3^  de  ccrc/a;  pardo  rojizo,  de  clavo  y  cetrino. 
Nunca  son  estos  colores  subidos  ni  obscuros,  sino  siempre  bajos  6 
descoloridos  y  puercos. 

En  granos  esquinados  6  redondos  que  tienen  esta  forma  de  su 
origen,  ó  en  los  cristales  de  la  fig.  49  lam.  10. 

Los  cristalevS  pequeños  y  muy  pequeños,  rara  vez  medianos: 
mas  bien  solitarios  que  agrupados  irregularmente.  Como  tienen 
todas  sus  caras,  habrán  estado  en  su  origen  embutidos  como  los 
granos. 

La  superficie  de  las  caras  f  y  s  ásperas;  las  demás  á  veces  per- 
fectamente lisas  y  lustrosas:  la  supcrOcie  de  los  granos  escabrosa 
y  poco  lustrosa.  En  el  jergón  dominan  las  caras  del  primer  pris- 
ma /:  en  el  jacinto  las  del  segundo  s,  y  los  granos  de  este  son  lisos 
y  histrosos. 

Por  dentro  resplandeciente  que  pasa  á  lustroso  de  lustre  de  dia- 
mante que  se  inclina  al  de  cera. 

^  Su  textura  concoidea  bastante  perfecta  y  plana.  Mohs  ha  obser- 
vado en  algunos  séxíiplc  crucero  de  hojas,  dos  algo  mas  claros, 
paralelos  á  las  caras  del  prisma,  y  cuatro  á  los  del  apuntamiento; 
siempre  confiesa  ser  mucho  mas  imperfectos  que  los  del  jacinto 
en  las  Efeméi^ides  para  mineros  y  fundidores;  pero  luego  lo 
niega  en  su  mineralogía.  Tanto  es  el  empeño  porque  no  sean  es- 
pecies sino  solo  variedades. 

Fragmentos  agudos. 
Semitransparente  y  trasluciente;  á  veces  transparente  nunca  bien 
claro  y  de  doble  refracción  muy  fuerte. 

D.  de  9,  25  á  9,  75;  agrio:  quebradizo.  P.  de  4,  4  á  4,  7  se- 
gún Br. 

Estando  pulidos  imitan  los  reflejos  del  diamante  aunque  débil- 
mente. Es  infusible  á  un  fuego  fuerte,  y  solo  pierde  su  color. 

En  el  de  la  India  oriental  halló  Kláproth. 

Jergonia     -     -     -     -     64,5 

Siliza 32,5 

()xido  de  hierro  -     -       1^5 
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Otros  dos  análisis  dieron  el  primero  uno,  y  el  segundo  medio 
grano  de  oxido  de  hierro,  y  John  sacó  del  de  Noruega 

Jergonia  -     -    -     64 
Siliza-    ...     34 
Oxido  de  hierro        0,25 
Oxido  de  titanio        1 
El  jergón  es  propio  de  sienita  y  muy  abundante  en  ella  como 
en  Christiania  en  Noruega,  donde  la  observaron  Buch  y  Haus- 
mann,t  estratifícada  sobre  caliza  de  transición;  pero  también  se 
halla  en  granito  graneo  6  alpino,  y  micapizarra,  6  en  rocas  talcosas 
en  Ceilan,  Groenlandia,  Nueva  Jersey  y  otros  parajes  de  la  Amé- 
rica del  Norte,  y  de  Ceilan  vienen  cristales  sueltos  y  granos  con 
zafiros,  espinelas,  ceilanias,  &c.  revueltas  con  arena. 
Por  su  color  gris  se  usa  para  adornos  lúgubres  de  luto. 

II.    HOJOSO-JACINTO. 

Hyacinth,  W. — ^BlSttriger  Zirkon,  Hausm. 

Es  de  un  color  propio  que  se  llama  de  jacinto,  y  se  confunde 
por  -un  lado  con  el  naranjado  y  por  otro  con  el  pardo  rojizo,  rojo 
pai*dusco,  y  encarnado:  lo  hay  también  gris  de  perla  y  verdoso 
que  tira  á  verde  pistacho,  y  blanco  rojizo,  agrisado  y  verdoso  que 
pueden  ser  resultado  de  ia  calcinación.  Estos  colores  son  vivos 
y  pocas  veces  obscuros. 

En  granos  esquinados  y  en  cristales  embutidos  de  la  figura  b 
anexa  á  la  48  de  la  lam.  10. 

Los  cristales  pequeños  y  muy  pequeños  de  caras  lisas  y  res- 
plandecientes. 

Por  dentro  resplanciente  de  lustre  medio  entre  vidrio  y  cera. 

Su  textura  hojosa  de  doble  crucero  que  se  corta  en  ángulos 
rectos,  paralelo  al  eje  y  á  las  diagonales  del  prisma,  y  mucho  mas 
claro  que  en  el  jergón.  i 

Casi  siempre  transparente  de  doble  refracción  muy  fuerte:  las 
dobles  pirámides  traslucientes. 

Duro  como  el  anterior. 

Algo  quebradizo.  P.  de  4,  5  á  4,  6  según  Hoffmann. 

El  jacinto  rojo  claro  pierde  su  color  y  se  pone  blanco  6  poco 
amarillento.  El  jergón  pardo  y  turbio  de  Frederickswárn  pierde 
el  color  y  se  pone  blanco:  el  obscuro  de  Finbo  da  alguna  hume- 
dad, se  pone  blanco  de  leche  y  parece  como  descompuesto.  Nin- 
guno puede  fundirse  ni  en  polvo  ni  en  los  bordes  mas  agudos.  El 
bórax  disuelve  al  jergón  con  dificultad  en  vidrio  claro,  que  á  cier- 
to grado  de  saturación  se  puede  poner  turbio  con  el  soplo  á  pau- 
sas, y  si  se  añade  mas  se  enturbia  por  sí  mismo  al  enfriarse.  Un 
pedacito  metido  en  sal  fosfórica  conserva  sus  bordes  agudos;  y  si 
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se  ücha  eii  polvo  se  c(ueda  el  vidrio  claro  6  blanco' de  leche,  tanto 
al  fuego  de  reducción  como  al  de  oxidación;  de  suerte  que  no  se 
puede  descubrir  ningún  vestigio  tle  titanio.  La  sosa  lo  corroe  algo 
en  los  bordes  y  luego  se  introduce  en  el  carbón.  En  la  hojilla  de 
platina  dan  indicios  de  marganeso  los  mas  de  los  jergones.  En 
vista  pues  de  que  los  jergones  y  jacintos  pierden  el  color  al  faego, 
aconseja  Bcrcclio  que  para  preparar  la  iergonia  se  rusiente  la  are- 
na de  ios  de  Ceilan,  porque  las  espinelas,  esonitas  y  piropos  que  | 
están  mezclados,  no  pierden  el  color. 

A'^auquelin  saco  del  jacinto  de  Expailly   Jergonia     -    -    66 

Siliza     .    -    -    31 
Oxido  de  hierro     2 
Y  del  de  Ccilan         Jergonia      -    -    64,5 

Siliza  '  -  -  32,6 
Oxido  de  hierro  2 
Nodic  habrá  que  confunda  á  primera  vista  el  jergón  con  el  ja- 
cinto por  sus  colores;  y  los  mineralogistas  los  confunden  como 
Mohs  pretendiendo  que  sean  solo  variedades.  Mucho  prueba  esto 
á  favor  de  los  caracteres  no  privilegiados  con  el  título  de  históri- 
co-naturales.  Si  le  hiciesen  fuerza  Tas  razones  químicas,  le  diría 
que  en  el  jacinto  debe  estar  el  hierro  en  forma  de  oxido  rojo;  y  si 
este  tiene  puntualmente  el  oxígeno  de  la  jergonia  que  falta,  en- 
tonces no  será  el  os^ido  de  hierro  accidental. 

Hasta  ahora  se  ha  encontrado  en  basalto,  toba  basáltica  y  almen- 
drilla  y  entre  la  arena  volcánica  con  piropo,  espinela,  zaiiro,  auji- 
ta,  olivino  y  arena  magnética;  siendo  muy  estraño,  como  observó 
el  celebre  Haüy  que  conserven  estos  su  color,  cuando  lo  pierden 
algunos  hasta  en  la  llama  de  una  vela,  por  lo  que  no  ha  faltado 
quien  diga  que  el  fuego  de  los  volcanes  no  altera  los  cuerpos.  Se- 
gun  el  mineralogista  Don  Enrique  Humana  se  hallan  en  Antio- 
quia  de  Santa  Fe  de  Bogotá  con  aujita,  crístalitos  de  pirita,  bo- 
jillas  de  oro  y  granos  de  platina. 

Los  mas  estimados  son  los  de  Ceilan :  entre  las  piedras  labradas  an- 
tiguas hay  algunos  jacintos,  y  en  el  día  se  usan  como  adorno  los 
mas  grandes^  que  son  muy  escasos,  y  sin  embargo  han  caide 
u^ucho  de  precio. 


Alofakia. 

Allophan,  Strometsr. — ^Riemannit,  Bb. 

Azul  celeste  que  pasa  á  blanca  azulada,  y  por  substancias  eitra^ 
ñas  verde  cardenillo,  amarilla  y  parda. 
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En  racimos,  pequeños  ríñones,  estalactítíca  y  coraliforme;  y  eix 
revestímiento  terroso  y  mate  la  desmoronadiza. 

En  el  matracito  da  agua  y  se  mancha  de  negro:  se  ve  que  la 
masa  no  es  homogénea  porque  está  atravesada  de  zonas  blancas 
que  no  se  tiñen.  El  agua  obra  como  acida  en  el  papel  de  tornasol. 
Sobre  carbón  6  en  las  pinzas  no  se  funde  sino  que  se  hincha,  lue- 

fo  se  encoge,  y  da  á  la  llama  el  color  verde  de  cobre.  El  bórax  la 
¡suelve  con  mucha  dificultad  en  vidrio  claro  que  á  la  llama  inte- 
rior se  vuelve  algo  rojizo,  y  con  estaño  se  pone  turbio  y  rojo  por 
el  oxldulo  de  cobre.  La  sal  fosfórica  la  descompone  fácilmente,  da 
un  esqueleto  de  si  liza  y  muestra  débilmente  la  reacción  del  cobre: 
el  estaño  pone  el  vidrio  rojo.  La  sosa  no  la  disuelve:  al  fuego  de 
oxidación  se  pone  la  masa  verde  y  al  de  reducción  roja:  añadien- 
do bórax  se  saca  un  glóbulo  de  cobre. 

Walchner  sacó        Alumina      -    -     38,76 

Siliza      -    -    -    24,10 

Agua      -    -    -     35,75 

Oxido  de  cobre        2,32 

Se  halló  primero  en  Saalfeld  llenando  y  revistiendo  los  huecos 

de  una  marga  penetrada  de  oxido  de  hierro  hidratado  que  forma 

una  laja  en  rocas  de  transición. 

Se  llama  alofania  por  su  semejanza  con  otras  piedras. 


Chíastolita. 

Hohlspath  (ó  espato  hueco,  porque  á  veces  lo  son  los  prismas)  y 
Macle. 

Blanca  amarillenta,  verdosa^  agrisada  y  rojiza^  y  gris  de  perla^ 
verdosa  y  amarillenta. 

Siempre  en  cristales:  la  sección  transversal  de  los  prismas  rom- 
bales está  bien  expresada  en  la  fig.  50  lam.  10. 

Los  cristales  son  grandes,  medianos  y  pequeños,  á  veces  en 
agujas  y  siempre  embutidos. 

Textura  principal  poco  lustrosa  de  lustre  de  vidrio  imperfecto: 
la  transversal  centellante. 

Textura  hojosa,  á  veces  con  aspecto  astilloso:  crucero  por  las 
caras  del  prisma,  sus  diagonales,  y  su  base  según  Br. 

Trasluciente  en  los  bordes,  y  poco  resistente. 

Da  alguna  humedad  sin  mudarse  y  se  pone  blanca  sin  fundirse. 
Aun  el  polvo  se  disuelve  con  mucha  dificultad  en  bóra\  en  vidrio 
claro;  también  en  polvo  fino  y  echando  muy  poco  se  disuelve  sin 
residuo  en  sal  fosfórica,  pero  de  allí  á  poco  ya  no  disuelve  mas. 
Con  la  sosa  se  hincha  sin  fundirse  ni  escoríficarde.  Con  la  disolu- 
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cion  de  cobalto  se  pone  azul  obscuro  y  puerco:  solo  cuando  lo 
que  se  prueba  es  puro  se  pone  mas  hermoso.  Conforme  á  esto  pa- 
rece un  sub-silicato  de  alumina;  pero  las  mayores  chíastolitas  son 
mas  talcosas. 

En  Santiago  de  Compostela  en  pizarra,  en  Francia  en  caliza,  y 
en  el  Simplón  en  dolomía. 


CiANrrA.  AP  Si. 

Prismatic  Disthene-Spar,  M. — Prismatic  Kyanite,  Jam. — ^Cyanil 
W. — Kyanit,  Hausm. — Disthene,  H. — ^Sapparé  Saussiire. 

I.  Hojosa. 

Color  azul  de  prusia  que  pasa  por  un  lado  al  gris  azulado  y 
blanco  de  leche,  y  por  otro  al  azul  celeste,  verde  celedón  y  gris 
verdoso.  Sobre  el  fondo  blanco  6  gris  están  los  otros  colores  en 
cintas,  llamas,  y  manchas  prolongadas. 

En  masas,  diseminada  y  en  los  cristales  de  la  fig.  51  lam.  10, 
t)  sean  prismas  rombales  M  T  de  106**  15'  y  73®  45'* 

A  veces  forman  gemelos  estando  adheridos  por  las  caras  anchas: 
no  es  perceptible  la  terminación  de  los  cristales  embutidos.  Las 
mas  veces  son  medianos  con  las  caras  anchas  M  lisas  6  sutilmen- 
te rayadas  al  través  y  las  angostas  á  lo  largo:  las  primeras  res- 
plandecientes y  las  segundas  poco  lustrosas.  Lieonhard  dice  qu« 
hay  en  Chester  en  Pensilvania  cristales  de  un  pie  de  largo,  y  ^ 
muy  cierto. 

Por  dentro  lustrosa,  rara  vez  resplandeciente  de  lustre  de  ná- 
car perfecto,  sobre  todo  en  las  caras  M. 

Su  textura  en  estrias  desde  muy  anchas  y  anchas  hasta  angostas, 
mas  bien  planas  que  curvas,  á  veces  divergentes  en  ramilletes  y 
estrellas:  muchas  veces  es  ya  hojosa,  y  en  Karlsbad  en  Boemia 
hay  hojas  de  casi  ocho  pulgadas  de  ancho.  En  este  caso  muestn 
triple  crucero:  uno  perfecto  paralelo  á  las  caras  anchas,  otro  me- 
nos claro  paralelo  á  las  angostas,  y  otro  imperfecto  indicado  por 
las  rajas  transversales  y  paralelo  á  las  caras  terminales  del  prisma. 

•  Ya  notamos  en  los  caracteres  de  los  géneros  pag.  23  que  Haid.  yJ*'^' 
daban  cambiados  los  ángulos  del  prisma  y  de  la  cara  terminal  P  con  M,  « 
querer  decir  que  los  lOü*»  15'  de  Uaid.  son  lOifi  50'  de  PhiU.  Añádase  *  csw 
que  Breithaupt  daba  en  1S23  al  ángulo  de  T  con  M  el.valor  de  ^^^  ^*  ^JJ, 
de  la  cara  terminal  P  con  M  el  de  106®  4';  ¡que  discrepancia  en  cristsie* 
ele  bulto  como  los  de  la  cianita!  Ni  los  químicos  rancies  discrepaban  tanto 
sus  análisis.  Y  luego  se  fundará  en  esto  la  clasificación  mineralógica? 
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Fragmentos  en  astillas  ó  en  rodajas,  rara  vez  se  acercan  á  rortí-* 
boedros. 

La  que  está  en  masas  tiene  partes  granudas  grandes  y  prolonga- 
das, que  se  acercan  á  barras  gruesas  y  anchas,  y  están  muy  incor- 
poradas. 

Trasluciente:  los  cristales  semitransparentes  y  aun  transparen- 
tes de  simple  refracción. 

Dureza  en  las  caras  anchas  5;  en  las  angostas  7,  5,  y  en  las  aris- 
tas y  esquinas  de  las  caras  terminales  dé  8,  5  á  9,  25. 
Poco  agria:  quebradiza:  algo  untuosa. 
P,  de  3,  5  á  3,  6  según  Br.. 

Aun  las  caras  lisas  de  algunos  cristales  limpios  se  electrizan 
por  frotainiento  negativamente  y  otras  positivamente,  y  Haüy  po- 
seía un  cristal  que  mostraba  electricidades  contrarias  en  dos  cara^ 
opuestas:  de  aquí  el  nombre  de  distena  6  de  dos  fuerzas  opuestas 
que  le  dio  Haüy  agregando  con  gracia  que  era  la  afrenta  de  los  que 
tienen  el  furor  de  querer  explicarlo  todo.  Sino  tuviese  ya  este 
nombre  se  le  podria  dar  por  sus  diversas  durezas  el  de  tristena, 

A  un  fuego  fuerte  se  pone  blanca  sin  fundirse  ni  aun  el  polvo. 
£1  bbrax  la  disuelve  con  lentitud  bien  que  completamente  en  vi- 
drio claro  y  blanco.  La  sal  fosfórica  la  disuelve  en  parte  dejando 
un  esqueleto  de  siliza  ampollóse  y  semitransparente:  la  bolita  no 
se  opaliza  mucho  al  enfriarse.  Con  algo  de  sosa  se  funde  á  medias 
en  una  masa  redondeada  ampollosa  y  semitransparente,  y  á  la  lla- 
ma exterior  se  pone  algo  rosada  y  la  parte  teñida  es  transparente^ 
A  un  fuego  fuerte  y  en. la  llama  mterior  se  pierde  el  color  que  n« 
se  puede  reproducir  en  la  exterior.  El  mejor  modo  de  producir- 
lo bien  es  usar  mas  sosa  en  el  hilo  de  platina,  porque  sino,  se 
embebe  muy  pronto  en  el  carbón  antes  de  que  obre  en  la  prueba. 
El  rojo  es  mas  notable  en  la  cianita  de  San  Godardo  que  en  la 
de  Noruega;  y  el  vidrio  de  la  reticia  es  solo  amarillento.  Con  mas 
porción  de  sosa  se  hincha  y  no  se  funde.  Con  la  disolución  de  co« 
balto  se  pone  de  un  bello  azul  obscuro. 

Sus  principios  constitutivos  son  según  Arfwedson  Siliza       32 

Alumina  68 

Se  halla  en  micapi zarra  muy  untuosa  en  lajas  con  talco,  mica^ 
cuar/o,  espato  calizo,  y  granate  fino.  Un  compañero  que  rara  vez 
le  falta  es  la  estaurolita,  y  ambas  están  á  veces  reunidas  en  un  cristal: 
también  se  encuentra  en  terrenos  mas  antiguos  como  la  roca  blan- 
ca &  leptinita,  que  precede  al  gneis  independiente. 

Cuando  la  cianita  es  de  bello  color  y  transparencia  se  corta  y 
pule  en  medias  esferas,  y  puede  pasar  por  zañro  entre  los  que  na^ 
da  entienden. 
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II  Estriada. 

Rhfttizit,  WsRNSR,  (por  «i  patria  la  antigua  Rhetia  el  Tirol  del 
dia). — Reticia. 

Blanca  agrisada,  de  leche  y  amarillenta,  que  pasa  al  amarillo  de 
ocre  bajo  y  de  isabel,  y  aun  al  rojo  de  ladrillo:  por  otra  parte  pa- 
sa la  blanca  agrisada  á  gris  azulada  y  de  humo. 

En  masas. 

Por  dentro  poco  lustrosa,  y  lustrosa  de  lustre  de  nácar. 

Textura  en  estrias  largas,  angostas  y  muy  angostas,  divergen- 
tes agudamente  en  ramilletes,  rara  vez  entretejidas. 

Fragmentos  en  astillas  y  cuneiformes. 

La  que  está  en  masas  consta  de  partes  granudas  esquinadas  pro- 
longadas, grandes  y  medianas  que  pasan  á  veces  á  barras  cunei» 
formes. 

Apenas  es  trasluciente  en  los  bordes. 

Semidura  en  grado  subido. 

Poco  agria:  quebradiza  y  poco' pesada. 

Rusentándola  suavemente  se  pone  roja  y  á  un  fuego  fuerte 
blanca,  y  con  la  sosa  no  da  vidrio  rojo  sino  amarillento. 

Se  halla  con  cuarzo  y  mica,  y  á  veces  intimamente  mezclada 
con  grafita;  y  asi  es  de  terrenos  primitivos. 

No  concibo  como  dice  Mohs  que  solo  se  distinguen  esta  y  la 
anterior  por  el  color,  siendo  asi  que  según  el  mismo  la  cianita  pe> 
sa  3,67  y  la  retida  3,55.  Esto  solo  bastarla  para  distinguirlas  sin 
hablar  de  su  textura  en  estrias  angostas,  que  no  dejará  observar  sos 
cruceros,  su  poca  trasluciencia,  y  acaso  también  sus  partes  consti* 
tutivas  cuando  se  analize. 


SiLiM  AKiA.  — Sillimani  t 

La  hay  también  blanca  y  amarillenta. 

De  mucho  lustre  de  vidrio  en  la  cata  de  crucero. 

Trasluciente  en  los  bordes. 

Agria  y  quebradiza. 

Consta  según  Bowen  de  Siliza    -    -    -    49,66 

Alumina  -  -  54,11 
Oxido  de  hierro  1,99 
Agua    .    -    •      0,51 

Infusible? 
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FiBBOLiTEy  Bournon. 
Bucholzit,  Brandüs. — Faserkiesel  (guijarro  fibroso)  Lindacks^. 

Blanco  amarillento  y  verdoso^  gris  verdoso  claro,  y  en  las  rajas 
pardo  cetrino  por  el  ocre  de  hierro. 

£n  masas  y  en  piedras  rodadas. 

Por  dentfo  de  poco  lustroso  á  centellante  de  lustre  de  nácar. 

Textura  fibrosa  fina  y  curva,  paralela  6  entretejida:  la  muy 
confusa  muestra  otra  principal  pizarreña  curva.  - 

Fragmentos  cuneiformes  y  en  astillas:  el  pizarreño  en  rodajas. 

Trasluciente  en  los  bordes  que  pasa  á  trasluciente. 

Cortado  en  cabezas  tiene  un  viso  mucho  mas  débil  que  el  del 
ojo  de  gato. 

En  Boemia,  en  Bodenmais  en  Baviera,  y  en  la  India  oriental  y 
en  China  con  el  corundo. 

Ko  es  una  mezcla  íntima  de  tremolana  y  cuarzo  según  Br.,  ni 
un  cuarzo  fibroso  como  el  ojo  de  gato,  pues  nunca  pasa  el  peso 
del  cuarzo  de  2,  8,  y  el  del  blanco  ni  de  2,  7;  y  la  tremolana  nunca 
lle^  á  3,  2  que  ea  el  peso  común  del  fibrolite. 

Farece  constar  de  33  á  38  de  siliza 

46  á  58  de  alumina 
1  á  13  de  oxido  de  hierro. 


V 
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Abgilla  ^plástica  6  tiebra  ds  alfarebos. 
Tópferthon,  Pfeífenthon,  GemeinerThon,  W.-Argileterreuse,H. 

I.  Común. 

Blanca  agrisada  y  amarillenta;  gris  amarillenta,  cenicienta,  de 
humo,  azulada,  de  perla  y  venlráa:  rara  vez  pasa  la  última  á  ver- 
de montaña. 

En  masas  en  capas  gruesas. 

Por  dentro  mate,  y  solo  cuando  tiene  partículas  de  mica  entre- 
mezcladas, algo  centellante. 

Su  textura  general  desigual  de  grano  grueso:  la  parcial  terrosa 
fina. 

Sus  fivnnentos  muy  romos. 

Toma  idgun  lustre  con  la  raspadura,  aunque  se  haga  con  la  uña. 

Tizna  algo. 

Muy  blanda  que  pasa  á  desmoronadiza:  dócil:  se  pega  fuerte- 
mente á  la  lengua. 

Resollando  sobre  ella  huele  mucho  á  arcilla. 
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Algo  untuosa.   P.  de  1,  g  á  2. 

Forma  con  poca  agua  una  pasta  correosa  capas  de  todas  las  for- 
mas posibles,  por  lo  que  se  llama  plástica^  la  cual  se  endurece 
otra  vez  dejando  que  se  evapore  el  aj^ia;  si  esto  se  hace  con  pre- 
cipitación, se  raja  en  todas  direcciones,  y  después  de  quemada  ya 
no  forma  pasta  con  nueva  agua. 

Las  buena»  arcillas  si  dan  agua  no  es  alcalina,  y  calentadas  con 
precaución  porque  no  salten  pierden  su  color  y  se  vuelven  blan- 
cas. A  un  fuego  fuerte  se  funden  en  los  bordes  delgados  en  vidrio 
blanco  sin  formar  bolita.  Con  b6rax  y  sal  fosf6rica  se  portan  como 
la  tierra  de  batan.  La  sosa  las  disuelve  fácilmente  formando 
vidrio  transparente  poco  teñido  por  el  hierro.  Con  la  disolucioi 
de  cobalto  dan  un  azul  descolorido. 

Su  análisis  di6  á  Kláproth  Siliza     -     -    -     61 

Alumina  -  -  27 
Oxido  de  hierro  1 
Agua      -    -    -     11 

Se  encuentra  la  mayor  parte  en  los  terrenos  de  acarreo  debajo 
de  la  tierra  vegetal  en  muchas  capas  gruesas  unas  sobre  otras  y  al- 
ternando con  otras  de  arena,  y  en  los  terrenos  terceros  como  en 
Inglaterra  encima  de  la  creta,  sin  conchas  ni  residuos  orgánicos,  y 
sin  cal  y  solo  con  algún  pedernal  y  selenita,  y  en  capas  sobre  car* 
bon  pardo;  sirve  también  de  guardas  á  las  vetas.  El  granito, el 
gneis,  la  pizarra,  el  pórfido,  basalto,  &c. ,  parece  que  se  resuelTcn 
en  arcilla,  y  la  verde  montaña  resulta  verisímilmente  de  lapizar' 
ra  verdosa. 

Sus  usos  sop  muchos,  según  su  mayor  6  menor  pureza  para  la 
Ipza  común  y  de  pedernal,  para  hornos,  crisoles  y  pipas  de  taba- 
co, y  para  mejorar  los  terruños  calizos  y  arenosos.  Ojalá  se  quita- 
se el  uso  del  vidriado  de  plomo  en  la  loza  ordinaria,  pues  con  me- 
jorar nuestros  hornos  y  las  pastas  para  que  fueran  mas  resistentes 
al  fuego,  se  podrian  vidriar  según  Journy  con  p6mez  remolida  que 
es  mas  barata  y  nada  perjudicial  á  la  salud. 

Abunda  en  Huautitlan  y  otras  muchas  partes. 

II.  Pizarreña. — Schiefriger  Topferthon,  W. 

Comunmente  de  un  gris  de  humo  obscuro:  tal  cual  vezgn* 
azulada  y  de  perla. 

En  masas  en  capas. 

Por  denti-o  mate  en  la  textura  transversal;  centellante,  y  aun 
poco  lustrosa  en  la  principal.  •  , 

Su  textura  principal  pizarreña  muy  imperfecta:  la  transversa 

terrosa  fina. 

Sus  fragmentos  muy  romos  o  en  rodajas. 
Opaca. 
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En  la  raspadura  mas  lustrosa  que  la  anterior. 

Muy  blanda  que  se  acerca  á  desmoronadiza. 

Se  pega  á  la  lengua  mucho  menos  que  la  anterior. 

Algo  mas  untuosa  que  ella. 

Poco  pesada  que  conñna  con  ligera. 

Tiene  vestigios  de  heléchos  y  otros  vegetales,  sobre  todo  la  que 
está  en  las  cercanías  de  carbón  negro  6  pardo. 

La  mayor  parte  se  ablanda  algo  en  el  agua,  pero  sin  formar 
pasta  y  se  tuerce  mas  al  fuego  que  la  común,  y  por  tanto  sirve 
poco. 

Parece  tener  en  su  mezcla  algo  de  amoniaco  y  de  carbón,  que 
provendrá  de  las  substancias  animales  y  vegetales  descompuestas 
que  se  precipitaron  con  ella  formando  los  sedimentos  de  pantanos 
y  lagunas.* 

IIL  Abioabrada. — ^Bunter  Thon,  W. 

Blanca  amarillenta  y  rojiza,  roja  encarnada  y  de  albérchigo  y 
gris  de  perla:  la  blanca  amarillenta  pasa  á  confundirse  con  el  gris 
amarillento,  amarillo  de  ocre  y  pardo  cetrino.  Tiene  muchos  co- 
lores á  un  tiempo  en  listas  anchas,  venas  y  manchas. 

£n  masas  en  capas  enteras. 

Por  dentro  mate. 

Textura  terrosa  gruesa  que  propende  á  pizarreña. 

Fragmentos  romos. 

Su  raspadura  la  mas  lustrosa  de  todas  las  especies,  y  de  lustre 
de  cera. 

Opaca.j 

Muy  blanda  que  pasa  á  desmoronadiza. 

$e  pega  á  la  lengua  fuertemente. 

Algo  untuosa  al  tacto. 

Poco  pesada  que  se  acerca  á  ligera. 

Está  entre  litomarga  y  tierra  de  alfareros  común.  No  forma 
pasta  tan  correosa  como  esta,  sino  que  se  deshace  y  agruma. 

Es  propia  de  los  terrenos  de  capas. 

Según  John  consta  la  del  condado  de  Glatz  de  42  de  siliza,  21 
de  alumina,  22  de  agua,  13  de  oxido  de  hierro  y  2  de  cal. 

TV.  Babbo  6  6BBDA. — ^Lchm,  Letten. 

Gris  amarillento  que  se  inclina  algo  á  veces  á  gris  verdoso: 
con  manchas  y  venas  de  color  amarillo  de  ocre  y  pardo  cetrino. 

*  \  Será  esta  la  arcilla  azul  de  Bercelío?  yo  siento  que  eche  á  un  apéndice 
laa  arcillas  en  £^eral,  las  cuales  siguiendo  á  Hausmann  me  parecen  hidratos  de 
ailiza  y  alumina:  es  verdad  que  el  no  admite  el  de  siüza.  Si  importa  conocer 
los  fósiles  comprendidos  en  las  ar<állas,  se  habrán  de  exponer  á  este  fin  suaca* 
ractéres  por  los  coates  se  kan  conocido  hasta  ahonw 
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Siempre  en  grandes  masas. 

Por  dentro  mate  6  centellante,  cuando  tiene  chispitas  de  mica. 

Textura  principal  desigual  de  grano  grueso  y  pequeño:  la  par- 
cial terrosa. 

Fragmentos  muy  romos:  opaco. 

Adquiere  poco  lustre  en  la  raspadura  y  tizna  poco. 

Muy  blando  pasando  i  desmoronadizo. 

D&cil,  muy  quebradizo. 

Algo  áspero  y  árido  al  ta^to,  mas  bien  que  untuoso. 

Se  pega  muy  poco  á  la  lengua  y  poco  pesado  acercándose  á  lige- 
ro. Casi  siempre  hace  efervescencia  con  los  ácidos. 

Absorve  el  agua  fuertemente  y  se  deshace  del  todo  si  es  muchas 
especialmente  cuando  se  revuelve  con  ella:  con  menor  porción 
forma  una  especie  de  atole  6  engrudo.  A  un  fuego  moderado  se 
endurece  y  pone  rojo,  y  á  otro  mas  fuerte  se  escorifica. 

Una  capa  de  arena  en  los  terrenos  terceros  suele  separar  de  la 
tierra  de  alfareros  el  barro,  que  contiene  la  betunmadera6  /i^^^ 
mas  bien  de  plantas  dicotiledones,  que  monocotiledones,  succino, 
conchas  pelágicas  y  fluviátiles,  cirenes,  cerítas  de  agua,  dulce  6 
potamidas,  melánias,  limneas  y  paludinas. 

Sirve  para  el  antiquísimo  uso  de  los  adobes,  para  moldes  de  fun- 
dición, &c. ;  y  aunaue  está  mezclado  con  arena,  ocre  de  hierro, 
y  cal,  es  una  mezcla.tan  común  y  tan  permanentepor  serio  las 
rocas  que  lo  prodi^eron  que  merece  un  lugar  en  la  Orictogaosiai 


Lb£lia. — ^Leelite,  Clarkc. 

Consta  según  Clarke  de  Siliza    -    .    •    -    -  75 

Alumina    -    -    -    -  22 

Oxídulo  de  marganeso  2,5 

Agua     .    -    .    ^    -  0,5 

y  parece  trisilicato  de  alumina.    Se  ha  hallado  tn  Grythytte  eo 

Westromania. 


TiEBRA  DB  rOBCELANA. 

Forzellanerde,  W. — Kaolín,  Feld-Spath  ai^iforme,  H. 

Blanca  rojiza  que  tira  á  veces  á  amarillenta  y  á  agrisada;  rara 
vez  blanca  de  nieve. 

Desmoronadiza  que  se  acerca  á  sblida. 

En  masas  y  diseminada. 


sil 

Consta  de  partículas  finas  pulverulentas  y  mates,  mas  6  menos 
coherentes. 

Tizna  bastante. 

Se  pega  poco  á  la  lengua  en  rasson  de  lo  deleznable  que  es. 

Es  fina  al  tacto  y  suave,  pero  árida. . 

P.  2y  21  según  Kársten. 

Con  agua  se  reduce  á  polvo,  y  si  es  bien  pura  se  amasa  con  di- 
ficultad. Al  fuego  se  pone  blanca  sin  perdida  sensible  de  peso,  j 
solo  se  endurece  sin  fundirse  al  mayor  calor  sin  adición. 

No  se  adivina  como  el  feldespato  perdi6  la  potasa:  según  Rosé 
y  Géhlen,  victima  del  hidrógeno  arseniado,  no  tiene  agua  la 
tierra  de  porcelana:  la  de  Aue  en  Sajonia  di6  al  primero 

Siliza  -  ....  52 
Alumina  -  -  -  -  47 
Oxido  de  hierro  -    -      0,33 

Steffens  reflexiona  muy  bien  que  no  tpda  descomposición  del 
feldespato  dará  tierra  de  porcelana:  para  esto  es  menester  que  se 
descomponga  él  solo,  pues  si  se  alteran  también  la  mica  y  la  horn- 
blenda,  se  acercará  el  producto  en  el  primer  caso  á  litomarga  6 
esteatita,  y  en  el  segundo  á  tierra  de  batan. 

La  laja  gruesa  6  mas  bien  trozo  entero  de  tierra  de  porcelana 
en  Aue  esu  en  granito  6  sobre  él,  y  la  de  Passau  en  Baviera  en 
eneis.  En  la  fábrica  de  porcelana  de  Yiena  usaban  en  su  lugar 
la  p6niez  descompuesta  de  Ungria  sin  conocerla  según  Beudant 

En  México  la  hay  diseminada  en  pórfidos  muy  nuevos. 


A&CILI.A  APiZAHBADA.* — Schieferthon,  W. — ^Kraüterschiefer. 

Gris  de  humo  y  cenicienta  pasando  la  última  á  negra  agrisada; 
también  se  acerca  á  veces  á  gris  azulada  y  amarillenta. 

En  capas  gruesas  con  iihpresiones  de  heléchos,  palmas  y  Cañas 
de  color  negro,  rarísima  vez  verde:  cuando  tiene  restos  de  ellos 
están  transmutados  en  carbón,  y  siempre  son  agigantados. 

Mate  6  centellante  y  aun  poco  lustrosa  de  una  especie  de  lustre 
nacarado  por  las  chispitas  de  mica,  las  cuales  abundan  tanto  que  la 
hacen  que  se  parezca  á  la  vacia  ms  apizarrada,  6  á  la  arenisca  ar- 
cillosa apizarrada,  pero  sus  criaderos  la  distinguen. 

Textura  principal  pizarreña  mas  6  menos  imperfecta,  y  la  trans- 
versal terrosa. 

Salta  en  rodajas. 

Opaca. 

*  Hidrato  de  úliza  y  alumina  con  maa  6  menos  carbón? 


SIS 

Adquiere  poco  lustre  en  la  raspadura,  que  es  gris  clara  casi 
blanca.  ' 

Blanda  de  3  á  4,  5:  dócil:  quebradiza. 

Se  pega  poco  á  la  lengua:  poco  untuosa. 

P.  de  2,  5  á  2,  6. 

A  la  intemperie  se  deshace  succesivamente,  mas  no  ae  ablanda 
en  el  agua,  y  al  grado  151  de  calor  di6  á  Kinvan  un  medio  entre 
porcelana  y  esmalte. 

Se  halla  en  capas  mas  6  menos  gruesas  encima  6  debajo  de  las 
de  carbón  de  la  arenisca  roja^  y  á  veces  se  vuelve  algo  bituminosa, 
y  en  lugar  de  impresiones  de  plantas  contiene  pequeñas  porciones 
de  carbón  mezcladas.  Es  el  mejor  indicio  de  la  verdadera  for- 
mación del  carbón. 


BETUNPif  ABRA.* — Brandschiefcr,  W. 

Comunmente  negra  pardusca,  6  sea  d^pez  que  pasa  á  veces  í 
pardo  musco. 

En  masas  en  capas  enteras,  con  impresiones  de  plantas. 

Por  dentro  mate  6  poco  centellante  de  lustre  de  cera:  en  lasnr- 
jas  resplandeciente. 

.Textura  pizarreña  en  láminas  planas  y  delgadas. 

Salta  muy  fácilmente  en  rodajas. 

Opaca. 

Raspadura  parda  ó  negra  y  mas  lustrosa. 

Se  puede  escribir  algo  con  ella. 

Blanda  de  2,  25  á  3,  25:  algo  d6cil. 

Muy  fácil  de  partir  en  láminas. 

Untuosa. 

P.  de  1,  8  á  2  según  Br. 
'  Arde  con  alguna  llama  azul  y  olor  de  azufre,  y  se  vuelve  blan- 
ca agrisada  6  gris,  perdiendo  una  buena  parte  de  su  peso  segua 
Wérner. 

Forma  capas  mas  6  menos  gruesas  en  los  terrenos  de  la  arenis- 
ca roja  del  carbón. 

Es  mal  combustible  y  solo  sirve  para  boniñcar  las  tierras. 


Lápiz. 
Zeichnenschiefer,  W. — ^Argile  schisteuse  graphique,  H* 
Entre  negro  azulado  y  agrisado,  que  á  veces  pardea  algo. 
•  Hidrato  de  suiza  y  alumina  con  carbón  y  betún? 
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£n  masas  en  capas  enteras. 

Textura  principal  mate  6  poco  centellante  de  lustre  que  tira  al- 
go á  nácar:  la  transversal  mate.  • 

La  primera  pizarreña  algo  imperfecta  en  láminas  planas  y  á  ve- 
ces curvas:  la  segunda  terrosa  ñna. 

Salta  en  rodajas,  y  astillas  largas. 

Opaco:  en  la  raspadura  poco  lustroso  sin  mudar  de  color. 

Tizna  mas  ó  menos,  y  se  escribe  con  el. 

Muy  blando  de  1  á  2,  5:  dócil:  quebradizo:  se  pega  poco  á  la 
lengua. 

Fino,  y  algo  árido  al  tacto. 

P.  de  2,  1  á  2,  3. 

No  se  deshace  en  el  agua;  mas  apoco  de  haberle  sacado  de  ella 
se  resquiebra  según  Kirwan. 

Algunos  se  vuelven  rojos  por  la  calcinación ;  pero  no  el  de  Es- 
paña y  Portugal,  que  se  ponen  blancos  al  soplete,  y  dan  vidrio 
blanco  segnn  Link. 

Se  endurece  con  la  sequedad,  y  por  tanto  se  guarda  en  parajes 
húmedos  el  que  se  usa  para  dibujar,  el  cual  ha  de  estar  sin  cuarzo, 
ha  de  tener  buen  negro,  y  ha  de  escribir  bien :  si  es  muy  blando 
ensucia  mas  que  escribe,  y  si  es  muy  duro  no  señala.  Mejor  es  el 
artificial  hecho  de  lápiz  molido,  deslamado  y  mezclado  con  poca 
agua  de  goma,  pues  si  es  mucha  tampoco  escribe.  El  que  se  pone 
rojo  al  fuego  pnede  servir  para  lapizeros  rojos. 

En  lajas  subordinadas  á  la  pizarra  antigua  y  de  transición:  abun- 
da en  el  mineral  de  Catorce. 


Piedra  arcillosa. — Claystone. — Thonstein,  W. 

I.   CoMTTN. 

Gris  amarillenta,  verdosa,  azulada,  de  humo,  cenicienta  y  de 
perla;  también  la  hay  encarnada,  roja  de  sangre  y  pardusca:  la 
gris  amarillenta  pasa  á  veces  á  blanca  amarillenta  y  la  gris  de  per- 
la á  azul  de  espliego.  Muchos  colores  juntos  en  venas,  cintas  y 
manchas. 

En  masas  en  capas  gruesas  y  trozos  enteros  de  montañas,  á  ve- 
ces con  impresiones  de  plantas. 

Por  dentro  mate,  sino  le  dan  algún  centelleo  las  partículas  estra- 
ñas. 

Textura  comunmente  terrosa  fina  que  pasa  á  veces  á  desigual  de 
grano  fino,  á  igual  y  á  concoidea  plana;  y  aun  propende  á  pizar- 
reña. 

Fragmentos  poco  agudos,  que  se  inclinan  á  rodajas  y  á  chapas. 

2  R 
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Opaca:  raspadura  gris  6  blanca. 

Semidura  de  4  á  6,  y  mas  en  México  cuando  pasa  á  jaspe  lista- 
do. 

Poco  agria:  quebradiza:  la  menos  semidura  se  pega  algo  á  la 
lengua. 

Árida  y  áspera  al  tacto. 

Constituye  la  masa  de  porñdos  secundarios  con  cristales  de  fel- 
despato, cuarzo  y  mica,  y  otras  veces  forma  ella  sola  lajas  subor- 
dinadas al  pórñdo  con  algunos  granos,  cristales  y  fragmentos  de 
otras  rocas:  á  veces  está  en  capas  sueltas  en  los  terrenos  de  carboo, 
y  otras  como  matriz  de  vetas,  que  constan  solo  de  ella  con  feldes- 
pato; y  cuando  concurren  con  otras  vetas  metálicas  son  siempre 
cortadas  por  ellas,  de  suerte  que  son  mas  antiguas  que  las  metíUi- 
cas. 

En  México  abunda  mucha  en  Guadalajara,  Zacatecas^  Zimapan 
y  al  norte  del  Chico:  el  Zumate  es  todo  de  ella,  y  la  llamaD  jas- 
pe. Imita  perfectamente  en  sus  colores  y  dibujos  á  la  tierra  admi- 
rable de  Sajonia  6  litomarga  con  la  ventaja  de  ser  mas  dura;  y  asi 
es  mejor  para  columnas  y  adornos  de  arquíte<!tura  que  otras  piedras 
mas  blandas. 

II.  Arcilla  perruoiiíosa. — Eisenthon,  W. 

Parda  rojiza  que  tira  rara  vez  al  de  hígado,  y  roja  pardusca  cla- 
ra y  obscura. 

Siempre  ampoUosa,  y  las  ampollas  vacias  6  llenas  del  todo  6  en 
parte. 

Mate,  muy  rara  vez  poco  centellante. 

Textura  desigual  de  grano  pequeño  y  fino,  6  terrosa  fina:  frag' 
mentos  romos. 

No  toma  lustre  con  la  raspadura. 

De  blanda  pasa  á  semidura  en  grado  subido. 

Poco  agria:  algo  quebradiza  y  árida. 

P.  de  la  parda  2,78,  y  de  la  roja  2,46  según  6r. 

Tiene  estructura  de  almendrilla  como  la  vacia,  pero  nunca  por- 
fidosa  como  ella. 

Da  con  los  fundentes  mas  reacción  de  hierro  que  la  piedra  «fc^' 
llosa,  y  se  funde  algo  mas  fácilmente.  . 

Siempre  en  forma  de  almendrilla  junta  con  basalto  6  en  la  ioT' 
macion  del  echado  rojo:  en  el  primero  con  granos  y  cristal^ 
aujita  y  hornblenda,  y  almendras  de  espato  (^izo,  ^^^^^^^l^'^ 
y  en  el  segundo  con  tierra  verde,  guijarro  ferruginoso,  caicea 
nia,  ágata,  £lc. 

III.  Vacia.— Wakke,  W. 
La  mas  distintiva  es  gris  que  verdea  siempro  mucho,  tscn 
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textura  ig;ual,  es  lustrosa  en  la  raspadura,  blanda,  dócil  y  algo  un- 
tuosa. P.  de  la  gris  verdosa  clara  3924,  de  la  obscura  2,30,  y  de 
la  negra  agrisada  clara  2,59  según  Br. 

La  vacia  tiene  estructura  porfidosa  cuando  está  en  vetas  y  tro- 
zos, y  de  almendrilla  la  que  está  en  capas;  á  veces  se  observan  en 
una  misma  ambas  estructuras:  en  el  primer  caso,  contiene  cristales 
de  mica  y  hornblenda  basáltica,  y  en  el  segundo  espato  calizo,  lito- 
mar^,  tierra  verde,  zeoHta,  bol  y  arena  magnética,  y  los  trozos 
verticales  contienen  piedras  rodadas  de  granito,  gneis,  pizarra, 
pórfido,  cuarzo,  y  á  mucha  profundidad  madera  petrificada  como 
en  Joachimsthal:  cuando  concurre  con  el  basalto,  está  regularmen- 
te debajo  con  capas  de  arcilla  intermedia. 


ESFBAGIDIA.  / 

Tierra  de  Lemnos,  6  tierra  sellada. 

Gris  amarillenta  y  blanca  amarillenta,  con  manchas  en  la  super- 
ficie como  de  orín. 
Tenia  según  Kláproth  una  muestra  que  le  envió  Hawkios. 

Siliza    -    ...     66 
Alumina     -     -    *.     14,50 
Magnesia  -    -    *-      0,25 

Cal 0,25 

Sosa 3,50 

Oxido  de  hierro  -       6 
Agua     -    -    .    -      8,50 
Hasta  ahora  solo  en  la  isla  de  Stalimene,  Lemnos  de  los  anti- 
guos, en  el  archipiélago  griego. 

En  tiempo  de  Homero  se  usaba  ya  contra  la  peste  y  el  veneno, 
y  hasta  el  dia  es  monopolio  de  los  magistrados  que  la  venden  en 
trociscos  con  su  sello,  que  esto  quiere  decir  esfragidia  6  tierra  se- 
llada. En  el  año  de  1568  mandó  Esculteto  Montano  médico  del 
Emperador  Rodulfo  que  se  surtiesen  de  ella  todas  las  boticas  del 
Imperio.  Cuan  lentamente  se  desarraigan  los  errores! 


CoLiRiTA. — KoUyrit,  Kabsten. 

Dioscórides  llamó  asi  una  piedra  que  se  pegaba  ñierteraente  á  la 
lengua,  y  Eársten  ha  aplicado  el  nombre  á  osta^  Véase  la  pag. 
^8  de  las  tablas. 
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Blanca  de  nieve,  amarillenta,  rojiza  y  agrisada. 
En  masas  y  arri nonada. 
Álate:  la  rojiza  poco  centellante. 

Textura  palacial  terrosa  fina;  la  general  igual  y  concoidea  plana. 
Fragmentos  algo  agudos. 
La  raspadura  poco  lustrosa  de  lustre  de  cera. 
La  blanca  rojiza  fuertemente  trasluciente  en  los  bordes,  la  de 
nieve  poco. 

Muy  blanda  de  I  á  2,  la  blanca  de  nieve  desmoronadiza. 
Poco  dócil,  casi  algo  agria,  y  muy  quebradiza. 
Tizna  poco. 

Se  pega  fuertemente  á  la  lengua. 
Poco  untuosa  y  ligera. 

La  distingue  mucho  la  propiedad  de  ponerse  primero  traslu- 
ciente en  el  a^jia,  y  saltar  después  crujiendo. 

Es  infusibty.  al  soplete,  y  perdiendo  su  agua  se  vuelve  mas  ligera. 
La  de  Schemuitz  en  Ungrja  que  analizó  Kláproth,  tenia 

Agua  -  -  -  -  42 
Alumina  -  -  -  45 
Siliza  -    -    -    -     14 

Se  halla  en  efecto  en  Ungria  en  una  cinta  de  cuatro  á  cinco 
pulgadas  en  sienita  porfidosa,  y  también  en  cintas  en  arenisca  en 
Weisscnfels  en  Sajonia,  y  según  el  difunto  UUman  lo  es  también 
la  que  hay  en  Siegcn  en  cintas  y  ampollas  en  una  vacia  parda,  y 
la  Lencinia  de  John  del  Eifel.  Frciesleben  fij&  el  primero  su 
atención  en  ella. 


LlTOMABGA. 

Lithomaige,  M.,  J.  y  Ph. — Steinmark,  W.  y  Ba. 

I.  Desmoronadiza. 

Blanca  de  nieve  y  amarillenta. 

En  masas,  diseminada  y  en  revestimiento. 

Consta  de  partículas  poco  centellantes,  entre  escamosas  finas  y 
pulverulentas  mas  ó  menos  coherentes,  rara  vez  sueltas:  en  el 
primer  caso  se  pega  á  la  lengua. 

Tizna  poco:  es  fina,  untuosa  y  ligera. 

Las  mas  veces  junto  con  la  endurecida  en  vetas  metálicas  como 
las  de  estaño,  acompañándolo  con  espato  flúor,  cuarzo,  Jic }  y  i 
veces  con  metales  de  plata  como  en  Tasco. 
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II.  Endurecida. 

Hlanca  amarillenta,  agrisada  y  casi  de  nieve,  rara  vez  rojiza  pa- 
sando á  gris  de  perla^  y  á  roja  encarnada  y  casi  de  ladrillo;  la 
blanca  amarillenta  pasa  á  amarilla  de  ocre:  solo  la  blanca  suele  ser 
de  un  color  solo,  formando  los  otros  manchas,  nubes,  venas  y  listas 
angostas. 

En  masas,  diseminada  y  en  cintas  angostas  y  almendras  en  ar- 
cilla ferruginosa,  y  ademas  en  cristales  impropios  prismáticos  exá- 
gonos inequiángulos,  que  se  siinone  que  fueron  de  feldespato  vi- 
drioso. 

Por  dentro  mate.  • 

Textura  principal  igual  y  concoidea  grande  y  plana,  y  tal  cual 
Tez  otra  parcial  terrosa  fina. 

Fragmentos  mas  6  menos  romos. 
Opaca. 

Adquiere  algún  lustre  de  cera  en  la  raspadura. 
No  tizna. 

Blanda  de'2,75  á  3,75:  dócil:  quebradiza. 
Se  pega  fuertemente  á  la  lengua* 
Fina  y  untuosa. 
P.  de  2,  1  á  2,  2. 

Metida  en  agua  absorve  alguna  que  luego  pierde  al  secarse  to* 
mando,  según  parece,  mas  consistencia.  A  un  calor  fuerte  se  en- 
durece. Al  soplete  se  porta  como  la  espuma  de  mar. 

Se  halla  la  blanca  especialmente  en  vetas,  y  muy  comunmente 
en  compañía  del  estaño,  y  también  en  serpentina:  la  encarnada  en 
ojos  y  cintas  angostas  é  irregulares  incorporadas  como  el  ópalo  en 
un  conglomerado  traquítico,  y  la  amarilla  en  el  criadero  de  los  to- 
pacios de  Sajonia. 

III.  FfiRRUOINOSA  BE  Bb. 

Wundererde  (ó  tierra  admirable  de  Sajonia). 

Color  azul  de  espliego  y  de  ciruela  claro,  y  rojo  obscuro  y  abi-» 
garrado. 

£n  masas. 

Textura  concoidea,  igual  y  desigual. 

Raspadura  de  color  gris  de  perla. 

Blanda  de  2  á  3. 

Se  pega  á  la  lengua. 

P.  de  2,  4  á  2,  5. 

Se  deshace  lentamente  en  el  ajrua. 

Se  halla  en  Planitz  junto  i  ZwickaU  en  terrenos  de  carbón, 
probablemente  en  capas. 
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IV.  Talcosa. — ^Talksteinmark  Freieslebcn. 

nianca  que  se  inclina  en  partes  á  amarilla  y  á  roja. 
En  masas,  y  en  pequeños  ríñones. 
De  centellante  á  mate:  textura  conc6idea  plana. 
Tiene  á  veces  partes  testáceas  delgadas  y  curvas. 
Trasluciente  en  los  bordes:  raspadura  mas  lustrosa. 
U.  de  2,  5  á  3,  '25:  poco  dócil. 
P.  de  2,  4  á  2,  6. 

8e  pega  algo  á  la  lengua,  y  es  untuosa  al  tacto. 
En  grandes  bolas  en  p6rñdo:  se  parece  al  bol  de  partes  testa- 
eeas  de  Guadalupe. 


Tierra  de  batan. 
Fuller's  Earth. — Walkerde,  W. — ^Argile  Smectique,  H. 

Verde  aceite  y  gris  verdosa,  aunque  también  verde  aceituna  y 
blanca  verdosa.  Frecuentemente  en  manchas  prolongadas,  nubes 
y  cintas,  y  tal  cual  vez  con  manchas  pardas  y  rojas  de  ocre  de 
hierro. 

En  masas  en  capas  enteras. 

Por  dentro  mate  6  centellante. 

Su  textura  comunmente  desigual  de  grano  grueso  y  pequeño; 
alguna  vez  astillosa  y  terrosa,  y  la  principal  concoidea  imperfecta 
y  plana,  que  á  veces  propende  á  pizarreña. 

Fragmentos  muy  romos. 

Opaca,  y  solo  la  astillosa  que  conñna  con  esteatita  es  poco  tras* 
luciente  en  los  bordes. 

En  la  raspadura  lustrosa  de  lustre  de  cera,  y  de  color  gris  claro 
b  blanco. 

Muy  blanda  de  1  á  2,  25. 

D6cil:  muy  quebradiza. 

Se  pega  poco  á  la  lengua:  muy  untuosa. 

P.  2,  1  según  Br.  y  í,  8  según  Hoffmann. 

Se  deshace  en  polvo  en  el  agua  con  el  pequeño  silvido  que  pro- 
ducen las  burbujas  de  aire  que  se  desprenden:  algunos  dicen  que 
hace  espuma  como  el  jabón ;  pero  lo  niegan  otros.  Absorve  mucho 
el  aceite  aunque  esté  ablandada  con  agua:  de  aqui  proviene  su 
uso  para  batanar  los  paños. 

La  de  Inglaterra  da  agua  en  el  matracito,  se  aclara  primero  y 
luego  se  pone  mas  obscura  con  algún  olorempireumático:  el  agua 
es  algo  amoniacal.  En  ef  carbón  se  parte  con  fuerza  si  no  se  ca-^ 
lienta  muy  lentamente,  se  pone  blanca  y  se  funde  en  vidrio  Man-' 
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(M>  ampolloso.  En  bórax  se  disuelve  con  dificultad,  de  suerte  que 
las  áltimas  porciones  necesitan  de  un  soplo  continuado  para  aca- 
bar de  disolverse:  el  vidrio  es  claro  y  blanco.  La  sal  fosfórica  la 
disuelve  dejando  un  esqueleto  de  sili/a  en  forma  de  vidrio  claro 
que  á  un  fuerte  soplo  se  opaliza  al  enfriarse.  La  sosa  la  disuelve 
en  vidrio  verde  botella.  Con  la  disolución  de  cobalto  se  pone  ne- 
gra. 

Se  halla  en  terrenos  de  acarreo  como  en  Inglaterra  entre  capas 
de  arena  y  arcilla,  y  en  Roswein  en  Sajonia  está  en  capas  6  ban- 
cos gruesos  inmediatamente  bajo  la  tierra  vegetal,  y  su  estratifica^ 
cion  es  conforme  á  la  de  la  roca  verde  apizarrada  que  está  debajo, 
dé  suerte  que  Wérner  la  tenia  por  resultado  de  su  descomposición. 
La  de  Nulfíeld  tiene  grandes  masas  y  á  veces  cristales  de  baritina. 
Aqui  pertenecerá  la  que  usan  los  Indios  para  lavar  su  ropa  en  al- 
gunas partes  descrita  por  Sonneschmid  en  la  pag.  31  de  las  tablas 
mineralógicas  de  Kársten,  que  tiene  partes  testáceas  ó  granudas, 
.  que  da  vidrio  blanco  poroso  y  flotante,  y  hace  alguna  espuma  con 
el  agua. 


Tierra  amarilla. 
Gelberde,  W. — ^Argile  ochracée  jaune  graphique,  H. 

De  amarillo  de  ocre  claro  ú  obscuro. 

En  masas. 

Textura  principal  poco  centellante:  la  transversal  mate. 

La  primera  pizarreña  mas  ó  menos  imperfecta  y  gruesa:  la  se- 
gunda terrosa  fina. 

Salta  en  rodajas  ó  en  pedazos  romos. 

Opaca:  poco  lustrosa  en  la  raspadura,  que  es  del  mismo  color. 

Tizna  poco,  y  señala  bastante. 

Muy  blanda  de  O,  75  á  1,  25. 

Dócil:  quebradiza:  se  peea  bastante  á  la  lengua. 

Poco  untuosa,  casi  árida  ú  tacto.  P.  2,  2. 

En  el  agua  se  ablanda  lentamente  sin  desleírse  en  ella. 

Se  vuelve  roja  al  fuego. 

El  ocre  de  hierro  ú  ocrillo  de  México  es  pardo,  se  vuelve  mas  par- 
do al  fuego,  no  señala  y  tizna  mucho  y  se  distingue  ademas  de  la 
tierra  amarilla  en  que  esta  se  encuentra  con  arcilla  abigarrada  en 
capas,  y  nunca  con  minerales  de  hierro  como  aquel. 

^  Sirve  en  la  pintura  ordinaria  de  color  amarillo  y  rojo,  y  Teo- 
frasto  parece  haberla  conocido  junto  con  sus  usos. 
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Jaboh  wbsEU — ^Berg^ife,  W. 

Negro  parduflcoy  6  set  de  pez. 

En  masas. 

Mate  interíonnente:  en  las  rajas  casualmente  lustroso. 

Textura  terrosa  fina  que  pasa  á  igual  y  á  concoidea  plana. 

Opaco. 

Adquiere  lustre  de  cera  con  la  raspadura,  que  es  gris  obscura  6 
parda. 

No  ti2na;  pero  se  puede  escribir  con  él  casi  mejor  que  con  A 
lápiz. 

Muy  blando  de  1,  25  i  9:  d6cil:  quelvadizo. 

Se  pega  á  la  lengua  fuertemente. 

Muy  untuoso  al  tacto. 

P.  menos  que  el  bol. 

Se  deshace  algo  en  el  agua. 

Se  halla  en  Polonia  probablemente  en  capas. 


Bol. 
Bol,  W. — Argile  ocbraoée  rouge^  H. 

Pardo  cetrino  claro  que  pasa  por  un  lado  al  rojizo  y  amarillo 
de  isabel,  y  rarísima  vez  al  encamado  claro  y  de  sangre,  y  por 
otro  al  pardo  castaño  y  musco.  El  amarillo  y  pardo  cetrino  tieneo 
á  veces  manchas  y  dendritas  negras. 

En  pequeñas  masas  y  diseminado. 

Por  dentro  poco  centellante,  entre  vidrio  y  cera,  rara  vez  mate. 

Textura  concoidea  perfecta  aunque  algo  plana. 

Fragmentos  algo  agudos. 

El  rojo  es  poco  trasluciente,  el  amarillo  lo  es  en  los  bordes,  y 
el  pardo  obscuro  opaco. 

Adquiere  lustre  con  el  contacto  y  mas  con  la  raspadura  que  gb 
blanca  y  lustrosa  de  lustre  de  cera. 

Aluy  blando  de  1,  5  á  2:  algo  d6cil. 

Muy  quebradizo. 

Se  pega  fuertemente  á  la  lengua:  es  fino  y  poco  untuoso  al 
tacto. 

P.  de  1,  9  á  2, 1  según  Br. 

Se  hiende  con  ruido  6  chasquido  en  el  agua  en  pequeñas  partes  i| 
sin  desleirse  en  ella. 

Se  halla  llenando  las  rajas  de  basalto  y  vacia,  y  embutido  y  dise- 
minado en  la  toba  basáltica,  y  en  la  oolita.  El  pardo  castaño  y  roji-    , 
zo  de  Sena  en  Toscana»  se  usa  para  el  color  pardo  de  las  estampad 
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!E1  del  santuario  de  la  ciudad  de  Guadalupe  Hidalgo  en  Méxi-^ 
•co  que  yo  llamé  bol  de  partes  testáceas  planas  y  delgadas^  he  vis^ 
to  después  que  se  reduce  á  polvo  dentro  del  agua  con  muy  poco 
ruido  como  la  tierra  de  batan. 


H ALOISIA. — Halloysit,  Halloyít 

Su  composición  según  Berthier — Alumina     39,06 

Siliza    -    44,94 
Agua     -     16,00 

Se  halla  en  Lovaina  y  Namur  en  los  Paises  Bajos,  en  caliza  de 
transición  con  metales  de  hierro,  zinc  y  plomo. 


Lenzinia. — Lenzinit,  Johk. 

"EstÁ  compuesta  según  John  de  Siliza    -  -  37 

'  Alumina  -  37 

Agua    -  *  25}  lo  que  daría 
la  fórmula  extraña  2  AS  +  7  Aq. 


Apofilita.  JTiS"  +  8  C  5"  +  16  •^y. 

Axotomous  Kouphone  Spar  (por  su  poco  peso)  M. — Axifrangí- 
ble  Zeolite  6  Apophillite,  Jam. — Icthyophthalm .  Andrada  y  W. 
— ^Apophillite,  H.  — Tesselite,  Brewster,  (que  si  no  signi- 
fica espinosa  6  intrincada,  no  sé  lo  que  es. ) 

I.  De  üton. 

Siempre  blanca  agrisada  que  se  confunde  con  verdosa:  rara  vez 
amarillenta  y  rojiza.  En  las  puntas  de  los  cristales  á  veces  verde 
espárrago:  en  las  cara»  de  textura  muchos  colores  de  iris. 

En  masas  y  en  tablas  cuadrangulares  oblicuángulas,  biselada.^ 
en  las  caras  laterales,  y  truncadas  las  esquinas  del  biselamiento, 
como  en  la  fíg.  52  lam.  10  let.  ¿. 

Las  caras  P  lisas  y  lustrosas:  las  a  lisas  pero  curvas;  las  M  ra- 
yadas á  lo  largo. 

Textura  principal  resplandeciente,  la  transversal  lustrosa  y  po- 
co lustrosa  de  lustre  de  nácar,  por  lo  que  se  le  dio  el  nombre  de 
ictioptalma,  ú  ojo  de  pescado. 

2S 
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Textura  principal  hojosa  perfecta  y  plana  de  triple  crucero:  el 
paralelo  á  las  caras  anchas  mas  claro,  y  menos  el  paralelo  á  las 
diagonales,  ó  truncamientos  de  las  esquinas.  La  transversal  concoi- 
dea p>equeña,  6  desigual  de  grano  pequeño  y  fino. 

Partes  separadas  testáceas  delgadas  y  planas  con  caras  de  sepa- 
ración poco  rayadas  y  lustrosas. 

Semitransparente  que  confína  con  transparente  y  trasluciente: 
refracción  doble. 

Scmidura  de  5  á  5^  5. 

Muy  quebradiza  especialmente  en  la  dirección  de  sus  hojas. 

P.  2,  46  según  Haüy,  y  2,  43  según  Rose. 

En  ácido  nítrico  se  deshoja  en  partecitas  que  forman  copw 
blancos,  y  pulverizada  da  una  jaletina  como  la  mcsotipa:  á  la  llama 
de  una  vela  se  deshoja  también,  y  al  soplete  se  hincha  en  la  direc- 
ción de  la  textura  hojosa  y  se  deshojará  por  consiguiente.*  Su  di- 
solución saturada  en  bórax  se  puede  volver  turbia  y  blanca  de  le- 
che con  el  soplo  á  pausas.  Soplando  en  el  tubo  abierto  muestra  la 
reacción  de  ácido  fluorico. 

Según  Rose  consta  de  Siliza  -    -    52 

Cal  .  -  24,5 
Potasa  -  S,l 
Agua  -     -     15,5 

Se  halla  en  Uton  en  Succia  en  una  laja  con  hornblenda,  espalo 
calizo  y  hierro  magnético. 

II.  De  Fassa  en  el  Tirol. 

Piramidal  Kouphone  Spar  (en  parte)  M.— Albin,  W.— Mesotypc 
cpointée,  H. — Albina  mia. 

Blanca  de  nieve  y  amarillenta. 

Sus  cristales  como  los  de  la  fig.  52  lam.  10  let  a.  Según  W^^- 
PconMóM'     -    -    -    .         90°  i 

M  con  M' OQP 

P  con  a  6  a ieO°  5' 

M  con  a  6  M'  con  a       -    -      12S°  20'  i 

a  con  a 104^18' 

Lustrosa  y  poco  lustrosa  de  lustre  de  nácar. 
Textura  hojosa  de  simple  crucero  paralelo  á  la  base  de  la  P" 
míide. 
Trasluciente  en  los  bordes  y  hacia  los  vértices  trasluciente- 
Semidura:  poco  agria:  muy  quebradiza. 
P.  2,  33  de  una  variedad  de  Islandia. 

*  Por  este  triple  deshojamiento  la  llamó  Haüy  apofifíta. 
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Sobre  natrolita  con  espato  calizo  o  sin  el  en  lo  interior  de  las 
ampollas  de  fonolita  6  piedra  sonora  de  junto  á  Aussig  en  Bocmia, 
y  en  almendrilla  en  las  islas  de  Fero,  y  en  la  veta  de  Guanajuato 
sobre  amatista. 

Kií  esta  distinción  de  las  dos  especies  he  seguido  la  caractj^rís- 
tica  de  Breithaupt  del  año  de  1823;  pero  no  en  incluir  en  la  al- 
bina la  tesselite  de  Brewster,  puesto  que  no  se  puede  explicar  su 
doble  refracción  en  el  supuesto  de  un  solo  eje,  lo  que  quiere  de- 
cir que  su  cristalización  ha  de  ser  prismática  rombal  y  no  cua- 
drada como  la  de  la  albina.  Ciertamente  no  reflexionó  bien  esto 
al  juntarlas. 


OxAVERIA. 

Oxahverit,  Brewster  y  Turnee. 

Consta  según  Tárner  de  Siliza    -    -    -  50,76 

Cal  -    -     -     .  22,39 

Potasa  -     -     .  4,18 

Oxido  de  hierro  3,39 

Alumina    -     -  1,00 

Agua     -     -    w  17,36 

Se  distingue  de  la  apofílita  por  la  diversidad  de  sus  ángulos  y 
por  tener  un  eje  negativo  de  doble  refracción,  en  lugar  que  la  apo- 
ñlita  lo  tiene  positivo. 

Se  halla  en  el  surtidor  caliente  Oxhaver  de  Islandia  en  venas 
que  atraviesan  madera  transmutada  en  caliza. 


Davina. 

Davyn,  Covelli  y  Monticelli. 

Blanca,  agria,  textura  concoidea.  El  prisma  exágono  tiene  tam- 
bién las  aristas  laterales  truncadas,  de  donde  resulta  el  segundo 
prisma. 

Su  composición  según  los  autores  del  Pródromo  de  la  Mine-' 
ralogia  Vesuviana  Siliza    -    -    -    •    42,91 

Alumina    -    -     -     33,28 

Cal 12,02 

Hierro  •    -    •    -       i,25 

Agua     -    -    -    -      7,43 
y  dan  por  su  f&rmula  CS'  +  5AS+2  Aq. 
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IIerschelia. — Herschelit,  Levt. 

Los  prismas  tienen  las  aristas  de  la  base  truncadas;  de  poco 
lustrosos  á  mates:  textura  concoidea:  traslucientes  y  opacos. 

Se  pueden  raspar  con  la  navaja  según  Walchner  y  Hartmann. 

Sus  principios  según  Wóilaston  son  siliza,  alumina  y  cal,  y  se 
hallan  agrupados  los  cristales  sobre  oli  vino  en  Aci  Reále  en  Sícilb. 


Chabasia.  ^^S'  +  3JÍS   +  6  ^y.  * 

Rhombohcdral  Kouphone-Spar,  M. — Rbombohedral  Zeolite  or 
Chabasite,  Jam. — Schabasit,  W. — Chabasie,  H. 

I.  Djj  BASE  DE  SOSA. — Mcsol,  Mcsoün? 

Blanca  agrisada  que  se  acerca  al  blanco  amarillento. 

Rara  vez  en  masas;  por  lo  común  en  los  cristales  de  la  fig.  54 
lam.  10  let.  a.  También  en  gemelos  como  en  la  misma  fig.  let  A. 

Los  cristales  medianos,  pequeños  y  muy  pequeños  adherentes 
y  sobrepuestos. 

Las  caras  g  lisas:  las  ;?  rayadas  paralelamente  á  su  arista  común 
con  las  íí;  y  estas  ultimas  que  se  levantan  cada  dos  de  ellas  sobre 
cada  cara  del  romboedro  primitivo,  rayadas  paralelamente  á  sus 
aristas  terminales  propias. 

Los  cristales  resplandecientes. 

Por  dentro  poco  lustrosa  y  lustrosa  de  lustre  de  vidrio. 

Su  textura  imperfectamente  hojosa  y  al  mismo  tiempo  desigual 
de  grano  pequeño:  la  primera  de  triple  crucero  paralelo  á  las  ca- 
ras del  romboedro  P. 

Trasluciente:  los  cristales  pasan  á  semitransparentes. 

Semidura  de  5  á  5,  75:  quebradiza.  P.  de  2, 0  á  2,  1  según  Br. 

Al  soplete  se  funde  fácilmente  en  esmalte  blanco  y  esponjoso. 
El  porte  de  lals  zeolitas  en  general,  al  soplete  es  como  sigue:  dan 
mucha  agua  en  el  matracito,  y  las  mas  se  vuelven  turbias  y  blan- 
cas de  leche,  como  una  sal  eflorescente  6  florecida.  Sobre  carboD 
se  hinchan  y  se  esponjan.  Este  hervor  que  ha  dado  origen  á  su 
denominación  de  zeolitas  parece  de  la  misma  naturaleza  que  la 
descomposición  de  la  aragonia  y  la  pérdida  de  transparencia  de  la 
sal  catártica  á  la  temperatura  de  50°;  fenómenos  que  se  deben  á 
la  mudanza  de  posición  de  las  moléculas,  y  no  á  ningún  principio 

*  Del  chabacion  de  (.>rteo,  que  no  sabemos  que  piedra  sería:  en  !as  ediciones 
mas  nuevvs  se  ]ée  ehalazioa,  porque  PIídío  cita  una  piedra  Uamándola  «Aa jseMk 
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volátil  que  se  escape:  se  fanden  después  en  vidrio  blanco  que  por 
las  burbujitas  que  encierra  parece  blanco  de  leche.  En  bórax  se 
disuelven  fácilmente  en  vidrio  blanco.  La  sal  fosfórica  las  descom- 
pone :  la  siliza  se  hincha  en  el  globulito,  se  mantiene  trasluciente 
y  absorve  á  veces  todo  el  fundente^  Con  la  sosa  se  funden  en  vi- 
drio claro. 

Algunas  presentan  fenómenos  particulares  que  se  indicaran  en 
el  lugar  de  cada  una. 

Según  el  análisis  de  Vauquelin  consta  de  Siliza      -    -    43,33 

Alumina-    -'  22^66 

Cal     ...       3,34 

Potasa  y  sosa       9^34 

Agua  -     -    -    21,00 

Se  halla  con  todas  las  especies  de  zeolita,  especialmente  en  los 

huecos  de  almendrilla  y  basalto  con  tierra  verde  y  espato  calizo, 

y  con  el  último  principalmente  en  las  bolas  de  ágata  de  Ober- 

stein ;  y  los  romboedros  pequeQos  casi  transparentes  en  cintas  en 

roca  verde. 

Mohs  refiere  haber  observado  el  Dr.  Brewster  que  el  romboe- 
dro de  que  se  trata  está  compuesto  simétricamente  de  varios  sóli- 
dos que  tienen  cada  uno  dos  ejes  de  doble  refraccjon,  y  están  dis- 
puestos en  láminas  al  rededor  de  un  núcleo  que  solo  tiene  un  eje,  el 
cual  coincide  con  el  del  romboedro.  Esto  solo  se  puede  explicar 
suponiendo  las  capas  exteriores  de  mesotipa,  que  á  falta  de  la  ac- 
ción del  romboedro  se  habrían  cristalizado  en  prismas  rombales 
que  dan  dos  ejes. 

II.  De  base  de  cal. 

Levina. — ^Levyne,  Bbewster. 

Blanca. 

Cristalizada  en  romboedros  de  79^  29'  fig.  55  lam.  11  que  es 
un  cristal  gemelo,  en  el  cual  la  inclinación  de  o  con  ^  es  de  136^ 
1'  y  la  de  o  con  P  dé  117®  24'.  Las  caras  P  y  ^  rayadas  paralela- 
mente á  su  arista  común  de  intersección:  las  caras  opuestas  o  co- 
munmente encorvadas  de  modo  que  se  inclinan  á  veces  la  una 
hacia  la  otra  2  y  3  grados. 

De  lustre  de  vidrio. 

Crucero  confuso  paralelo  á  P. 

Textura  concoidea  imperfecta. 

Rajadura  blanca:  semitransparente. 

Dura  5:  airria. 

Heuland  sospecho  el  primero  que  era  un  (bsil  nuevo:  el  Dr. 
Brewster  la  ha  llamado  levina  dedicándola  á  Leyy>  quien  exami- 
nó sus  propiedades  cristalográficas. 
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En  el  tubo  de  viJrío  da  mucha  agua,  y  se  pone  opaca:  sobre 
carbón  se  hincha  algo,  y  con  sal  microcósmica  da  un  glóbulo 
transparente  con  un  esqueleto  de  siliza,  y  al  enfriarse  se  pone 
opaco. 

Se  halla  en  una  de  las  islas  de  Fero  con  la  zeolita  hojosa  en  los 
huecos  de  almendrilla. 

Esta  es  la  descripción  que  da  Mohs. 


Mesotipa.*  NS^  -if  ^^  S  ■\-2Jlq. 

prismatic  Kouphone  Spar,  M. — Prismatic  Zeolite  or  Mesotype, 
Ja3I. — Faser¿eolith  (en  parte)  W. — Nadel  Zeolite,  Br-^- 
Mesotype,  H. 

Blanca  agrisada  y  amarillcnfíi,  y  no  pocas  veces  rojiza. 

En  masas  y  en  los  cristales  de  la  fig.  57  lam,  11.  Según  PhíU. 
M  con  M'  9Í°20'.t 

Los  cristales  agrupados  en  ramilletes  ó  atravesados.  Sus  caras 
rayadas  á  lo  largo;  las  del  apuntamiento  lisas. 

Por  fuera  lustrosos  que  pasan  á  resplandecientes;  por  dentro 
poco  lustrosos  de  lustre  de  vidrio  que  se  acerca  al  de  nácar. 

Textura  estriada  muy  angosta  recta  y  divergente  en  ramilletes 
que  pasa  á  veces  á  ñbrosa,  y  la  transversal  desigual  de  grano  pe- 
queño y  fino.  La  estriada  suele  ser  divisible  paralelamente  i  lita 
caras  del  prisma. 

Fragmentos  en  astillas  y  cuneiformes. 

Partes  separadas  granudas  grandes  y  medianas,  cada  una  de  las 
cuales  consta  de  otras  en  barras  muy  delgadas  y  derechas,  que  en 
la  punta  libre  están,  cristalizadas. 

Trasluciente  y  los  cristales  transparentes  y  semitransparentes 
de  doble  refracción  y  dos  ejes  según  Brewster. 

Semidura  de  5,  5  á  6,  5:  agria. 

P,  de  2,  O  á  2,  2  según  Br. 

Se  electriza  por  el  calor,  y  conserva  su  electricidad  algún  tiem-. 
po  después  de  fria;  el  extremo  libre  es  positivo  y  el  adherente 
negativo  según  Haüy:  hace  jaletina  con  los  ácidos. 

Los  mayores  cristales  se  enturbian  y  se  funden  sin  esponjarse: 
los  estriados  finos  se  hinchan  á  lo  largo,  lo  que  hace  pensar  que 
hay  mezcla  de  mesolita. 

•  Forma  media  entre  las  de  la  analcima  y  estilbita  según  Haüy,  quien  le 
dí6  este  nombre. 

t  Kste  ángulo  es  de  91°  10'  segim  Brooke;  segitn  Haidinger  varía  de  90* 
S9'á  91°  3',  y  segmi  Heudant  es  de  91°  40';  y  es  rouy  posible  como  piensa  el 
último  que  varíe  el  ángulo  de  esta  substancia  por  la  mezcla  de  zeolita  de  cal 
ó  escolecita  que  lo  ha  de  hacer  variar,  como  sucede  con  la  dolomíí^ 
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Klaproth  encontró    Siliza    -    -    -    48 

Alumina     -     -     24,25 

Sosa      -     -    -     16,50 

Agua     -    -     -       9 
Se  halla  con  otras  zeolitas  y  con  espato  calizo  en  almendrilla, 
basalto,  &c.  Se  han  hecho  las  siguientes  especies. 


I.  Natrolita. 

Entre  amarillo  de  isabel  y  de  ocre,  que  unas  veces  se  acerca  á 

tardo  cetrino  claro  y  otras  tira  á  blanco  amarillento;  también 
lanca  amarillenta  y  rojiza  y  aun  roja  encarnada  y  de  jacinto:  á 
veces  revestida  por  fuera  de  pardo,  gris  &  negro  como  la  de  Aus- 
sig  en  Boemia.  Alternan  estos  colores  en  zonas  angostas  eoncén- 
tricas  con  la  ñgura  arrinonada. 

£n  masas,  chapas,  arrinonada  y  en  pequeños  cristales  capilares 
de  superficie  encostrada,  y  en  los  prismas  de  la  fig.  56  lam.  11  de 
91®  35'  según  Phillips. 

Por  dentro  poco  lustrosa,  casi  solo  centellante  de  lustre  de  ná- 
ear. 

Textura  fibrosa  fina  recta  y  divergente  en  estrellas  y  ramilletes: 
á  veces  estriada  con  dos  cruceros  paralelos  á  las  caras  de  los  pris- 
mas y  muy  claros. 

Fragmentos  esquinados  y  cuneiformes. 

La  que  está'  en  masas  y  arrinonada  consta  de  partes  separadas 
granudas»  grandes  y  medianas,  cuyas  terminaciones  son  redondas, 
y  están  cortadas  por  otras  testáceas  encorvadas  en  la  dirección  de 
la  superficie:  las  caras  de  separación  rayadas. 
Trasluciente  en  los  bordes. 
Semidura  6,  5:  quebradiza. 

P.  2,  25  de  los  cristales  puros  según  Fuchs  y  Gehlen. 
Hace  jaletina  desleida  en  agua  con  ácido  muriático  calentado. 
No  se  electriza  por  el  calor. 

Al  soplete  se  pone  opaca  sin  esponjarse,  y  se  funde  lentamente  á 
la  llama  exterior  dando  si  es  pura  un  vidrio  claro,  que  rara  vez 
tiene  algunas  burbujas  de  aire. 

*  Uno  de  los  análisis  de  Fuchs  y  Gehlen  de  la  del  Tirol  les  dio 

Siliza  .  -  -  -  48,63 
Alumina  -  -  -  24,82 
Sosa  .  -  -  -  ,  15,69 
Agua  -  -  -  -  9,60 
Oxido  de  hierro  -  0,21 
En  cintas  angostas  en  fonolita  6  pórfidopizarra  y  ¿asalto,  y  en 
las  ampollas  de  almendrilla. 


328 

II.  ESGOLECITA. 

Ilaar-Zeolith,  (6  Zeolita  capilar  de  Hausmann;  á  lo  menos  asi  se 
porta  al  soplete.) 

Phillips  la  describe  del  modo  siguiente: 

Blanca. 

En  masas  y  cristalizada. 

Se  parte  en  prismas  cuadrangulares  que  dan  90°  con  el  gonió- 
metro de  reflexión;  pero  no  tienen  crucero  paralelo  á  la  base. 

Casi  transparente. 

Raya  poco  al  vidrio. 

P.  2,  21. 

Dicen  que  se  electriza  con  el  caloi:»  siendo  el  extremo  libre'  po- 
sitivo, y  el  otro  negativo.  Forma  jaletina  con  los  ácidos.  Al  so- 
plete en  la  llama  exterior  se  pone  opaca,  y  se  enrosca  como  gusa- 
no. Dejada  mas  tiempo  á  la  llama  exterior  se  funde  y  forma  una 
espuma  muy  voluminosa  (con  mucha  luz)  que  en  la  interior  se 
sume  y  encobe,  y  da  una  bolita  con  muchas  burbujas  y  por  lo  mis- 
rao  poco  traduciente. 

Tiene  según  Nordenskiold  Siliza  -    *    -    -    46,5 

Alumina-  -  -  27,7 
Cal  -  -  -  -  14,2 
Agua-    -     -     -     13,6 

Se  halla  en  Pargas  en  Finlandia  y  en  Staifa.  Si  la  mesotipa  no 
tiene  nada  de  cal,  y  esta  no  tiene  nada  de  sosa  no  podrá  ser  espo- 
se de  aquella. 


III.  Mesolita,  Ftic/isf/  Gehlen.^ 
Nadelstein  von  Faroe,  W. 

Phillips  la  describe  como  sigue. 

Blanca  6  gris,  6  tirando  i  roja  según  Br. 

En  prismas  que  convienen  con  los  de  la  mesotipa.  Véase  la  fig. 
59  lam.  11. 

Por  fuera  lustrosos  entre  vidrio  y  nácar,  transparentes  &  traslu- 
cientes: semiduros. 

P.  2,  26.  Según  Br.  2,  6;  advirtiendo  que  entonces  ya  no  se- 
rá zeolita,  pero  lo  es  por  el  análisis. 

Al  soplete  se  pone  opaca,  y  se  encorva  á  modo  de  gusano^  mas 

•  DiTldi«ron  la  zeolíu  fibrosa  ó  meiotí pa  en  itatrolite,  eflcalecíta  y  mesoli- 
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no  tanto  ui  tan  ])ronto  como  la  escolecita,  ni  da  tanta  luz,  ni  fbr« 
ma  espuma,  sino  que  se  funde  despidiendo  muchas  burbujas  de 
aire  en  una  bolita  muy  ampollosa  y  poco  trasluciente. 

La  de  Pargas  en  Finlandia  dio  á  Bercelio  Siliza    -    -    45,80 

Alumina  -  26,50 
Cal  .  -  -  9,87 
Sosa  -  .  -  5,40 
Affua     -     -     12,30 

Se  halla  también  en  Islandia,  en  las  islas  de  Pero  con  estilbita 
y  en  el  Tirol. 

A  la  descripción  de  los  cristales  me  parece  deberá  seguirse  la 
de  la  que  no  esté  cristalizada;  sino  la  conoceremos  solo  á  medias. 

La  zeolita  fibrosa  común  es  blanca  de  nieve,  agrisada,  de  leche, 
amarillenta,  y  tal  cual  vez  rojiza  de  la  que  pasa  á  encarnada  y  á 
un  medio  entre  esta  y  roja  de  ladrillo,  asi  como  la  blanca  amari- 
llenta pasa  á  un  medio  entre  gris  amarillenta  y  amarilla  de  ocre, 
y  á  parda  cetrina  clara. 

En  masas,  en  piedras  rodadas,  globosa,  en  pequeños  ríñones, 
y  en  cristales  capilares  que  serán  los  descritos  arriba. 

La  superficie  de'  la  arriñonada  áspera  y  mate. 

Por  dentro  fuertemente  centellante  que  pasa  á  poco  lustrosa  de 
lustre  de  nácar. 

Textura  fibrosa  recta  y  divergente  en  estrellas  y  ramilletes, 
fina  6  gruesa  que  se  acerca  á  estriada  angosta. 

Fragmentos  en  astillas  y  cuneiformes. 

Consta  de  partes  granudas  esquinadas  grandes,  medianas  y  pe* 
quenas,  á  veces  prolongadas  y  muy  incorporadas. 

Poco  trasluciente:  semídura  en  muy  poco  grado:  poco  agria: 
quebradiza. 

Poco  pesada  que  confina  con  ligera. 


Zeoxita  compacta.* 

Blanca  amarillenta  y  agrisada. 
En  masas,  en  bolas  y  en  revestimiento. 
Por  dentro  mate,  á  lo  sumo  poco  centellante. 
Textura  desigual  que  pasa  á  astillosa  pequeña  y  prcqpesde  á  fi- 
brosa. 

Foco  trasluciente,  6  solo  en  los  bordes. 
Raya  al  espato  calizo. 

*  Mesotipa  compactii  y  erocaUta  por  ra  forma  en  chinas  y  arenai  que  «f 
común  i  otros  muchos  fósiles  y  por  lo  mismo  nada  distíntiTa. 

2T 
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Mesóla. — Mesóle,  M  y  B. 

Molía  la  describe  como  sigue. 
Blanca  que  amarillea  un  pooe. 
Globosa  y  arriñonada. 
Textura  fibrosa  divergente. 
Poco  trasluciente. 
Blanda  4,  5. 
P.  2,  37. 

Consta  según  Bercclio  de  Siliza     -    42,60 

Alumina     28,00 
Cal  -     -     11,43 
Sosa      -       5,63 
Agua    -     12,70 
Se  halla  en  las  islas  de  Fero  revistiendo  los  huecos  de  una  al- 
mendrilla, siendo  la  primera  capa  de  mesolipa^  y  la  segunda  de 
mesóla  con  cristales  sobrepuestos  de  albina  y  estilbita. 

En  el  número  8  del  diario  de  ciencias  que  publica  en  Edimbur- 
go el  Dr.  Brewster  dice  Bercelio  que  la  mesóla  es  chabasia  abun- 
dante de  sosa. 


Analcima.  NS^  +  3JÍ  S^  +  2  Aq. 

liexahedral  Kouphone-Spar,  M. — Hexahedral   Zeolite  6  Anal- 
cime,  Jam. — Analzim  (Cubizit)  VV. — Analcime,  H. 

Comunmeute  blanca  agrisada  y  amarillenta,  rara  vez  de  leche 
y  rojiza,  pasando  la  última  á  encarnada  y  roja  de  ladrillo. 

Rara  vez  en  masas,  por  lo  común  en  los  cubos  de  la  ñg.  60  lam. 
11. 

La  fíg.  h  es  la  a,  con  las  esquinas  apuntadas  con  tres  caras,  y  li 
c  es  la  misma  en  que  crecen  estas  caras  h  tanto-  que  desaparecen 
las  del  cubo,  formando  un  sólido  trapezoidal  de  24  caras. 

Los  cristales  son  de  superficie  lisa  y  resplandeciente,  6  sutil- 
mente rayada  paralelamente  á  las  aristas  del  icositetraedro,  que 
concurren  en  ios  ángulos  triaristados.  Las  mas  veces  pequeños  y 
muy  pequeños,  rara  vez  medianos,  y  adherentes  y  agrupados,  y 
rara  embutidos. 

Por  dentro  entre  lustrosa  y  poco  lustrosa  de  lustre  de  vidria 
que  se  acerca  al  de  nácar. 

*  Zeolita  granuda  muy  incorporada  con  mesóla  y  sobre  ella,  de  la  que  no  se 
mas  sino  que  por  la  fórmula  se  acerca  á  la  mesolita.  £n  la  botánica  es  vicio- 
so dar  á  los  géneros  nombres  que  varíen  no  mas  que  en  una  letra.  ¿Porque  no 
habría  de  ser  lo  mismo  en  la  mineralogía? 
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Su  textura  muy  imperfectamente  hojosa.con  indicios  de  triple 
crucero  rectángulo  de  hojas:  á  veces  concoidea,  y  desigual  de 
grano  pequeño  y  ñno. 

Sus  fragmentos  se  acercan  tal  cual  vez  á  cábicos. 

Tiene  partes  separadas  granudas  esquinadas  medianas  y  peque- 
ñas muy  incorporadas  y  confusas;  y  aun  en  barras  según  Broc- 
chi. 

Sus  cristales  transparentes,  semitransparentes  6  traslucientes. 

Poco  dura  de  6,  5  á  7,  5:  quebradiza. 

P.  de  2,  1  á  2,  3  según  Br. :  2,06  de  Mohs  en  cristales  del  Ti- 
ro!; 2,56  deBeudant  Quien  creería  tales  variaciones  en  un  carác- 
ter histórico-natural?  Haidinger  en  su  traducción  del  Mohs  dice 
que  el  Dr.  Brewster  ha  observado  que  estos  cristales  se  componen 
de  24  sólidos,  colocados  simétricamente  respecto  de  los  ejes  del 
icositetraedro,  y  lo  que  es  mucho  mas  curioso  que  cada  uno  de 
ellos  tiene  doble  reiraccion,  como  si  fuese  modificada  por  la  su- 
cesión de  capitas  de  diversas  densidades. 

Por  frotamiento  adquiere  poco  virtud  eléctrica,  y  á  esto  alude 
el  nombre  de  analcima  que  le  dio  Haüy. 

Al  soplete  se  pone  primero  blanca  de  leche  perdiendo  su  agua 
de  cristalización,  con  mas  calor  se  vu.elve  transparente  y  después 
se  funde  sin  esponjarse. 

La  fórmula  de  la  analcima  se  funda  en  el  análisis  de  Rose^ 
quien  halló  en  la  de  Catania  y  Fassa,  y  en  la  sarcolita. 

Siliza  -  -  .  55,12 
Alumina  -  -  22,99 
Sosa  .  .  -  13,53 
Agua  -    -    -      8,27 

Se  halla  especialmente  en  los  huecos  de  almendrillas,  basaltos 
y  fonolitas  ó  piedras  sonoras,  y  en  los  mantos  de  hierro  de  Aren- 
dahl  en  Noruega  con  granate,  espato  calizo,  &c.  y  en  las  vetas  d« 
plata  de  Andreasberg  en  el  Harze. 

La  sarcolita  ó  piedra  de  color  de  carne  es  una  analcima  roja 
que  pesa  2,85  según  Kláproth  y  2,92  como  añrma  Kársten,  Je 
que  es  ciertamente  demasiado. 


Gm£linia. — Gmelinit,  Hydrolit 

Vauquelin  sacó        Siliza  -    •  -        50 

Alumina  -  -        20 

Cal      -     -  -  de    4,25  á  4,50 

Sosa    -     -  -  de     4,25  á  4,50 

Agua  -    -  -  de  20  á  21 

Se  halla  en  Vizenza  en  Italia  y  en  Antrim  en  Irlanda  en  los 
lauceos  de  almendrilla. 
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EoiKaroNíA.  — Ediugtoait. 

Blanca  agrisada:  de  lustre  de  vidrio:  textura  concoidea  imper- 
fecta: trasluciente:  agria.  De  las  caras  del  apuntamiento  solo  las 
opuestas  son  de  igual  valor. 

Túrner  sacó  de  ella  Siliza    -  -  -  35,09 

Alumina  -  -  27,91 

Cal  -     -  .  .  12,68 

Agua     -  -  -  ir>,32 

Pérdida  -  -.  11,22  que  se  supone  ser 
álcali.  Se  halla  adh érente  á  la  thomsonia  en  las  colinas  de  Kilpa- 
tríck  junto  á  Glasgow. 


Thomsonia. 

Thomsonite,  M.  y  Brook£,  en  honra  de  Thomson. 

Phillips  la  describe  como  -sigue. 
Color  blanco. 

En  m^sas  estriadas  divergentes  cu  cuyos  huecos  hay  cristales 
de  la  fig.  61  lam.  11. 

Los  cristales  por  fuera  lisos  y  lustrosos  de  lustre  de  vidrio. 
Cruceros  paralelos  á  las  caras  laterales  dd  del  prisma  muy  ck- 
i:os;  pero  no  se  parte  en  la  dirección  de  las  terminales. 
Partes  separadas  en  barras  delgadas  y  divergentes. 
De  transparente  á  trasluciente. 
Dura  7,  5:  agria. 
P.  2,  37  de  Brooke. 

Se  hincha  al  soplete  y  se  pone  blanca  de  nieve  y  opaca  sin  fun- 
dirse. 

3egun  Bercelio  contiene  Siliza     -    -     38^30 

Alumina      -     30,20 
Cal    -    -    -     13,54  ' 
Sosa  -    -     -       4,53 
Magnesia    -      0,40 
Agua      -    -     13,10 

Se  halla  en  Escocia  con  prehnia  en  rocas  de  Trap  de  Gapa& 
Br.  por  no  atender  á  las  partes  constitutivas  dice,  que  se  pue- 
de hacer  especie  df  mesotipa,  pues  la  aiesotipa  no  tiene  nada  it 
cal. 
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ESTILBITA.   C  Si  +  3jÍS^+  QAq. 

Prismatoidal  Kouphone-Spar,  M. — Prismatoidal  Zealite  or  Stil- 
bite  (Radiated  ¿eolite)  Jám. — Strahlzeolith,  W. — Desmin,  Br. 
(por  hallarse  comunmente  en  hacecillos) — Stilbite  (en  parte)  H. 

I.  DoDECAEDRA  HOJOSA  DE  Haüy. — Strahlzcolith,  W. 

Blanca  amarillenta  y  agrisada^  rara  vez  de  nieve  y  rojiza:  la 
primera  pasa  á  gris  amarillenta,  aun  medio  entre  amarillo  de  ocre 
y  de  limón  y  á  parda  cetrina,  asi  como  la  rojiza  á  roja  encarnada 
que  conñna  con  el  rojo  de  sangre:  la  blanca  agrisada  se  acerca  al 
gris  de  humo  claro. 

En  masas,  en  pedazos  esquinados,  globosa  y  muchas  veces  en 
los  prismas  formados  por  las  caras  d  de  94°  15'  de  la  figura  62 
lam  11 :  M  con  T  90°;  forma  también  gemelos  en  cruz.  * 

Los  cristales  medianos  y  pequeños,  á  veces  agrupados  en  hace^- 
cilios  y  ramilletes,  y  otras  tan  incorporados  que  solo  se  percibea 
los  apuntamientos. 

Las  caras  anchas  lisas,  las  angostas  rayadas  á  lo  largo,  y  las  de 
apuntamiento  lisas  ó  ásperas. 

Por  fuera  lustrosos  que  pasan  á  resplandecientes  de  lustre  de 
vidrio. 

Por  dentro  mas  &  menos  lustrosa  de  lustre  de  nácar. 

Textura  estriada  divergente  en  estrellas  y  ramilletes  6  entrete- 
jida y  ancha  6  angosta:  la  primera  á  veces  en  florones  y  confina 
con  la  hojosa.  Esta  tiene  cruceros  laterales,  bien  claro  en  la  corta 
diagonal  m.  é  imperfecto  en  la  larga  T. 

Fragmentos  cuneiformes  ó  en  astillas. 

Partes  separadas  granudas  esquinadas,  á  veces  prolongadas^ 
grandes,  medianas  y  pequeñas. 

Fuertemente  trasluciente;  los  cristales  pasan  á  semitransparen- 
tes. 

Semidura  de  4  á  5:  agria:  poco  resistente. 

P.  de  2  á  2,  2  según  Br. 

Dicen  que  hace  jaletina  á  su  modo  espesándose  cuando  se  calien- 
ta el  ácido,-  mas  no  como  la  mesotipa. 

Al  soplete  da  glóbulo  opaco  con  vejiguillas. 

Esta  dio  á  Hismger  Siliza  -    -    -     dS 

Alumina      -     16,10 
Cal     .     .     -       9,20 
Agua       -     -     16,40 
Hay  bellísimos  cristales  en  almendrilla:  los  de  .las  vetas  de  pla- 
ta de  Andreasberg  en  el  Harze  son  pequeños,  asi  como  los  de  los 

*  LoB  Talores  de  los  ángulos  del  apuntamiento  están  cambiados  en  la  pa^.  28, 
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mantos  de  hierro  de  Arendahl  en  Noruega  y  de  los  mantos  de  co- 
bre del  Banato  de  Temeswar;  pero  los  de  la  veta  de  Guanajua- 
to  á  mas  de  trecientas  varas  de  profundidad  son  medianos  y  her- 
mosos. 

II.  Harinosa,  Hisinger. — ¿Mehlzeolith,  W.? 

Blanca  amarillenta,  agrisada  6  rojiza  que  pasa  á  encarnada  y  á  un 
medio  entre  esta  y  roja  de  ladrillo. 

Se  halla  en  masas,  revistiendo  á  otras  zeolitas,  arriñonada  y  co- 
ral i  forme. 

Por  dentro  mate,  á  lo  sumo  centellante. 

Textura  terrosa  gruesa  que  propende  á  veces  á  terrosa  fina. 

Sus  fragmentos  muy  romos. 

Opaca. 

Muy  blanda  que  pasa  á  desmoronadiza:  algo  d6cU:  muy  que- 
bradiza. 

No  se  pega  á  la  lengua. 

Árida  y  áspera,  y  frotada  con  los  dedos  produce  un  sonido  con- 
fuso. 

Ligera  que  se  acerca  á  poco  pesada. 

La  fórmula  de  Hisinger  es  C  S*  -J-  3  A  S*  -f  3  Aq. 


Epistilbit  A.  — Epistilbit. 

Los  gemelos  tienen  una  cara  M  común. 

Blanca:  de  lustre  de  vidrio  y  nácar:   textura  concoidea:  de 
transparente  á  trasluciente. 
Al  soplete  se  porta  como  la  heulandia  y  cstilbita. 
El  análisis  dio  á  Rose  Siliza      -   '58,59 

Alumina       17,52 
.    Cal     -     -       7,56 
Sosa  -    -       1,78 
Agua       -     14,48 
En  Islandia  y  Fero  en  los  huecos  de  almendrilla. 
Si  hay  estilbitas  que  tienen  también  natrón  según  Colquhoun  y 
Rctzio,  ¿en  que  se  distinguirá  quimicamente  la  epistUbita? 


CoMPTONiA. — ^Comptonite. 
ÍParece  constar  de  siliza,  alumina,  álcali  y  agua. 


I 
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Se  halla  con  harmótoma  en  los  huecos  de  una  lava  del  Vesuvio^ 
y  en  almendrilla  en  Aussig  en  Boemia. 


Zeolita  hojosa. 

I.  Heülandia.   C  S^  +  4  J2  S^  +  6  ^q. 

Hemi-Prismatlc  Kouphone-Spar,  M. — Prismatoidal  Zcolite  or 
Stilbite  (Foliated  Zeolite  en  parte)  Jam. — Heulandite,  Ph. — 
BlatterzeoHth,  W. — Euzeolith,  Bh.  por  hacer  la  mayor  efer- 
vescencia al  soplete — Stilbite  (en  parte)  H. 

Blanca  amarillenta  y  agrisada,  rara  vez  de  leche,  de  nieve  y  ro- 
jiza: de  la  áltima  pasa  á  encarnada  y  roja  de  ladrillo,  y  aun  á  roja 
de  sangre;  y  la  hay  también  gris  amarillenta,  y  parda  de  tumbaga. 

En  masas,  diseminada,  globosa,  amigdaluidea  y  frecuentemente 
cristalizada  como  la  fígura  64  lam.  11.  Ahora  se  supone  que  M 
y  s'  son  las  caras  del  prisma,  T  y  *  caras  terminales,  y  a  a  par 
aiijiíiformc:  las  caras  M  son  cóncavas,  y  **' convexas:  las  JM 
tienen  lustrq  de  nácar  y  las  demás  lisas  y  lustrosas  6  resplande- 
cientes de  lustre  de  vidrio. 

Los  cristales  medianos,  pequeños  y  muy  pequeños. 

Por  dentro  varía  de  lustrosa  á  resplandeciente  de  lustre  de  ná- 
car perfecto:  la  parda  cíe  tumbaga  de  lustre  semimetálico. 

Textura  perfectamente  hojosa,  algo  curva,  y  de  solo  un  cruce- 
ro perfecto  paralelo  á  las  caras  terminales  6  á  las  bases?  tiene  á 
veces  textura  transversal  concoidea. 
.    Fragmentos  romos  y  en  rodajas. 

Partes  separadas  granudas  esquinadas  grandes,  medianas  y  pe- 
queñas, rara  vez  testáceas  delgadas  y  algo  curvas  reunidas  en 
otras  granuda?. 

Fuertemente  trasluciente,  la  parda  de  tumbaga  solo  en  los  bor- 
des, y  los  cristales  transparentes  y  semitransparentes. 

Semidura  de  4,  25  á  5:  agria,  quebradiza. 

P.  2,  2  de  Mohs  observado  en  cristales  blancos  de  Islandia. 

Al  soplete  dan  los  mismos  resultados  esta  y  la  estilbita,  y  sus 
criaderos  son  los  mismos  en  Islandia  y  en  las  islas  de  Fero  en  her- 
mosos cristales.  La  hojosa  abunda  en  el  Tirol  y  en  Escocia  mas 
qué  la  estriada,  y  al  contrario  en  el  Hai'ze,  en  Noruega  y  en 
Aléxico. 

II.  Brewsteria. — ^Brewsterite^  Brooke,  M.  y  Pn. 

Phillips  la  describe  como  sigue. 
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Blanca  que  se  inclina  á  gris  y  amarilla. 

Se  cristaliza  en  los  pequeños  prismas  de  la  fíg.  és  lam.  11. 

P  con  c?  -  -  -  93°  50' 
T  con/  -  -  -  94°  20' 
dcond'-    -    -  175° 

Están  adheridos  á  la  matriz  por  la  cara/  &  la  opuesta. 

Su  superficie  rayada  á  lo  largo:  de  lustre  de  vidrio  y  nacara- 
do en  las  caras  P. 

Crucero  perfecto  paralelo  á  la  cara  P,  y  otro  confuso  paralelo  á 
la  cara  T. 

Textura  desigual. 

Transparente  y  trasluciente. 

Semidura  de  6  á  6,  5. 

P.  de  2,12  á  2,20  según  Brewster. 

Al  soplete  pierde  su  agua  de  cristalización  y  se  pone  opaca,  lue- 
go hace  espuma  y  se  hincha,  pero  se  funde  con  diíicultad:  da  un 
esqueleto  de  siliza  con  la  sal  microcósmica. 

Se  halla  en  cristales  y  costras  cristalinas  con  espato  calizo  en 
Strontian  en  Escocia. 


LOMONIA. 

Diatoníüus  Kouphonc-Spar,  M. — Di-pri^matic  Zeolite  6  Laumo- 
iiite,  Jam. — Lomonit,  W. — Laumontit,  Leonh. — ^Eutom-Zeo- 
lith,  Br. — Launionite,  H. 

• 

Blanca  amarillenta,  de  nieve  y  rara  vez  agrisada. 

En  masas:  tal  cual  vez  cristalizada  en  los  prismas  de  la  fig.  66 
lam.  11. 

Las  caras  de  los  prismas  rayadas  á  lo  largo  de  lustre  de  vidrio: 
las  del  crucero  de  nácar. 

l^os  cristales  pequeños  adherentes  y  agrupados. 

Textura  hojosa  de  cuádriple  crucero  paralelo  á  las  caras  del 
prisma  y  á.las  diagonales  según  Br.  y  sutilmente  rayada  á  lo  lar- 
t¡,o.  Mohs  dice  que  el  de  la  corta  diagonal  es  claro  solamente,  y 
<'.onfuso  el  de  larga. 

Fragmentos  romos. 

Partes  separadas  granudas  prolongadas  medianas  y  pequeñas. 

Poco  trasluciente. 

Semidura  de  4  á  5,  25:  muy  quebradiza. 

P.  de  2,  1  á  2,  3. 

Empieza  á  esponjarse  al  aire  hinchándose,  rajándose,  y  desha- 
ciéndose en  polvo  lo  que  no  proviene  de  pérdida  de  agua.  Haüy 
conservaba  los  cristales  metíéndolos  una  6  dos  horas  en  la  disolu- 
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cion  bien  cargada  de  goma  arábiga  y  secándolos  después.  Hace 
jaletina  con  los  ácidos,  y  aislándola  adquiere  electricidad  negativa 
por  frotamiento.  Al  fundirse  se  pone  el  vidrio  blanco  de  leche 
como  esmalte,  pero  con  mas  fuego  se  vuelve  trasluciente. 
Consta  según  L.  Gmelin  de  Siliza     -    -    48,30 

Alumina    -    22,70 
Cal  -    -    -     12,10 
Agua     -    -     16,00 
I^a  halló  Gillet  Laumont  el  primero  sobre  espato  calizo  en  los 
respaldos  de  una  veta  de  plomo  que  arma  en  pizarra  en  la  baja 
Bretaña  de  antes,  y  después  se  ha  hallado  en  la  isla  de  Sky  con 
estilbita,  y  en  Irlanda  con  esta  y  con  analcima  en  rocas  del  trap  y 
lo  mismo  en  Connecticut  en  los  Estados  Unidos,  y  en  el  montt 
San  Godardo  con  apatita. 


KiLiNiA.  — Killinit. 

Lias  masas  y  los  prismas  irregulares  embutidos  en  el  granito 
poco-  traslucientes,  y  de  textura  desigual. 

Se  funde  al  soplete  con  efervescencia  en  esmalte  blanco. 

Según  Bárker  tiene  Siliza  ------    52,49 

Alumina      -    -    -    -    24,50 

Potasa *    5,00 

Oxido  de  hierro     -    -       2,49 
Oxido  de  marganeso   <-      0,75 
Agua  ------      5,00 

Csd  y  magnesia      -    -      0,50 

Se  halla  en  Killeney  junto  á  Dublin  en  vetas  de  granito  que 
arman  en  micapizarra. 


Harmótoma.  KS^  +  2  C  S^  +  IOjíS*  +  15  Aq.'* 

Faratomoust  Kouphone-Spar^  M.— Pyramidal  Zeolite  or  Cross- 
Stone,  Jam. — ^Kreuzstein^  W. — ^Harmotome^  H,  y  Ph. — ^Piedra 
de  cruz  mia. 

L  Db  bass  de  habita*  ' 

Blanca  agrisada^  rara  vez  amarillenta  y  rojiza:  la  primera  pasa 

*  I  a  llamó  asi  Haliy,  porque  á  roas  de  dividirse  sa  octaedro  paraleUorente  á 
sas  caras  se  divide  también  por  las  aristas  opuestas  que  reúnen  cad»  dos  pk* 
nos  de  ana  misma  pirámide. 

t  Que  quiere  aecir  que  los  eruceros  no  son  paralelos  ni  al  priranhorizon- 
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á.  gris  de  humo  y  la  amarillenta  á  amarilla  de  isabel,  encarnada  j 
de  ladrillo. 

Muy  rara  vez  en  masas,  casi  siempre  cristalizada  como  en  la  fi- 
gura 67  lam.  12. 

La  figura  a  es  la  forma  primitiva  que  puesta  horizontalmente 
y  truncadas  las  aristas  verticales,  produce  el  prisma  exágono  6:  y 
este  truncado  en  las  aristas  da  el  c,  v  creciendo  cuatro  trunca- 
mientos  el  dy  y  cuando  se  completan  el  ^  y  creciendo  mas  el  ^. 
La  figura  e  representa  gemelos  formados  por  dos  prismas  aplasta- 
dos, que  se  cruzan  paralelamente  al  eje.  * 

Los  cristales  pequeños  y  muy  pequeños,  rara  vez  medianos  j 
adherentes  solitarios.  Las  caras  M  ásperas  y  poco  lustrosas:  las 
angostas  lisas  y  resplandecientes,  6  rayadas  paralelamente  á  las 
aristas  de  a'  en  la  figura  grande:  á  veces  están  divididas  en  cuatro 
caritas  que  concurren  en  el  medio  en  ángulos  muy  obtusos,  como 
en  algunos  espatos  flúores:  las  caras  ¿ya'  rayadas  paralelamente 
á  las  aristas  de  combinación  y  lustrosas. 

Por  dentro  poco  lustrosa  entre  vidrio  y  nácar. 
, Textura  concoidea  pequeña  é  imperfecta  que  pasa  á  desigual 
Según  Phillips  cede  á  la  división  mecánica  por  los  planos  y  dia- 
gonales de  un  prisma  rectangular,  que  supone  ser  la  forma  prími^ 
tiva;  y  según  Mohs  y  Br.  el  crucero  mas  claro  es  el  que  pasa  por 
la  coria  diagonal  ^  y  ^  en  las  fig.  e  y  c. 

Fragmentos  algo  agudos. 

Fuertemente  trasluciente  que  pasa  á  semitransparente. 

Semidura  de  '5,  25  á  5,  75. 

Quebradiza. 

P.  de  2,  2  á  2,  3  según  B. 

La  harmótoma  de  base  de  barita  se  funde  sin  hincharse  antes. 
Con  poca  sosa  da  vidrio  claro,  y  con  mas  se  enturbia  el  vidrio  al 
enfriarse  y  se  puede  poner  blanco  de  leche  con  el  soplo  á  pausas, 
borneo  como  se  pudiera  llamar  con  propiedad,  á  mi  entender. 

tal  ni  al  vertical  ^ue  componen  el  octaedro  puesto  de  modo  que  dos  kísW 
opuestas  sean  horizontales. 

*  Este  fósil  forma  el  paso  del  prisma  cuadrado  al  rombal.  Los  cristales  sen- 
cillos se  presentan  como  el  de  la  letra/  que  e«  el  prisma  segundo  «  cod  uns 
diferencia  física  en  sus  caras 'geométricamente  iguales,  y  apuntado  con  el  oc- 
taedro cuadrado  P,  cuyo  ángulo  de  las  aristas  terminales  es  iSl^  58'  y  e!  de 
IhB  de  la  base  H6^  3b^  Los  que  no  admiten  esta  transición  creen  Iiaber  not»do 
una  diferencia  en  las  aristas  terminales  del  octaedro,  y  lo  reputan  por  octaedro 
rombal,  y  lo  mismo  el  prisma.  Tienen  á  su  favor  las  caras  del  biselamien^  o 
letra  e  que  concurren  en  el  ángulo  110®  26',  y  son  agenas  de  los  prism»  cu»- 
drados.  Por  la  dificultad  de  las  medidas  quedaría  la  cosa  indecisa,  si  Iw  feíne- 
los  letra  e  no  prestasen  la  prueba  de  que  ton  prismas  cuadrados,  concurnenw 
juntas  las  caras  P  de  ambos  individuos,  lo  que  no  sucedería  si  fuesen  fomi^'T' 
También  hay  gemelos  que  no  tienen  ángulos  entrantes  á  lo  largo  de  }<^P"t 
roas,  sino  que  su  extremo  consta  solo  de  las  caras  o  letra  c,  y  las  aristas  del  D'- 
^f\  forman  la  cruz. 
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Por  el  análisis  de  Kláproth  consta  de  Siliza      -    -    49 

Alumina      -     16 
Barita     -     -     18 
Agua      -    -     15 
Se  hallan  los  cristales  gemelos  en  vetas  que  arman  en  vacia  gris 
con  galena,  espato  calÍBoy  estilbita  estriada  en  Andrcasberg  en  el 
Harze,  y  con  minerales  de  plata  en  micapizarra  y  homblenda 
apizarrada  en  Noruega;  y  los  sencillos  en  las  oquedades  de  almen- 
drilla. 

II.  De  bas£  j>e  potasa. 

Se  disuelve  en  el  bórax  mucho  mas  fácilmente  que  la  anterior, 
dando  un  esmalte  blanco  poco  trasluciente. 

Su  análisis  di&  á  L.  Gmelin  Siliza 48,02 

Alumina 22,61 

Potasa 7,50 

Cal 6,56 

Agua 16,75 

Óxidos  de  hierro  y  marganeso  0,18 

Se  halla  especialmente  en  dolerita,  traquita  y  alíhendrilla,  y 
no  en  vetas  de  rocas  de  transición  como  la  anterior. 


Mica  aperlada. 

Rhombohedral  Pearl-Mica,  M. — Perlglimmer,  Margarít,  Fuces. 

Su  análisis  por  du  Menil  di6  Siliza 37,00 

Alumina  -    -    -    -    40,50 
Oxido  de  hierro      -      4,50 

Cal 8,96 

Sosa    -...-.       1,24 
Agua  --..--      1,00 
Los  análisis  de  du  Menil  y  de  Hisinger  no  me  parecen  tan 
del  todo  semejantes  como  á  Br.,  para  juntar  Fa  mica  aperlada  coa 
la  pirosmalita. 

Se  halla  en  Sterzing  en  el  Tirol  en  lajas  mezclada  é  incorpora^ 
da  con  clorita,  y  acompañada  de  hierro  titánico  y  apatita. 


Zeagonita. — ^Abrazit,  Oismondin, 

Azul  de  esmalte  bajo,  blanca  de  leche,  gris  de  perla  y  roja  ro- 
bada. 
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Pe  lustre  de  diamante:  textura  concoidea:  de  tnuispareoie  á 
trasluciente. 

Según  el  análisis  tiene  Siliza      -    -    -    41,4 

Cal  -  -  .  -  48,6 
Alumina  -  -  2,5 
Magnesia  -  •  1,5 
Oxido  de  hierro  2,5 
En  los  huecos  de  una  roca  volcánica  en  Capo  de  Bove  junto  á 
Homa. 


FiLiPsiA. — Phillipsit 

Blanca. 

Los  prismas  cuadrados  apuntados  con  cuatro  caras  sobre  las 
aristas  están  en  adujas  adherentes  solitarios,  y  agrupados  en  esfe- 
ras. De  trasluciente  á  transparente.  P.  2,  2.  Consta  según  W6i- 
laston  de  siliza,  alumina,  potasa  y  cal. 

Se  halla  en  el  Vesuvio,  en  Aci  Reale  en  Sicilia  con  olívino,  hcr- 
schelia  y  comptonia^  y  en  basalto  en  Silesia. 


PlEDBA   DEL   CabO.    C^  S*  +   3  ^  S  +  JÍf. 

Axotomous  Triphane-Spar,    M, — ^Prismatic  Prehnite,   Jam.— 
Prehnit,  W.,  Hausm.  y  Leonh. — Prehnite,  Ph.  y  H. 

I.  Hojosa. 

Verde  manzana  es  su  color  principal  que  pasa  á  blanco  verdoso 
y  á  verde  yerba,  montana  y  puerro,  asi  como  el  montaña  pasa  á 
gris  verdoso.  Según  Mohs,  cuando  hacia  mas  caso  de  los  colores 
que  en  el  dia,  la  hay  también  blanca  amarillenta  y  gris  amari- 
llenta. 

En  masas  y  muy  comunmente  cristalizada  como  en  la  fig.  69 
lam.  12. 

Estos  cristales  son  pequeños  y  muy  pequeños,  rara  vez  medía- 
nos: muy  pocas  veces  solitarios,  casi  siempre  agrupados  y  adhe- 
ridos por  las  caras  anchas  laterales  diverjiendo  hacia  dos  extre- 
mos opuestos  que  parecen  convexos,  y  de  canto  figuran  hacecilloa 
como  si  se  comprimiesen  muchas  hojas  de  papel  por  el  medio  y 
se  ahuecasen  por  los  extremos;  y  estos  grupos  parciales  apiñados 
en  otros  mayores. 

Las  earas  de  los  cristales  solitarios  lisas:  las  terminales,  de 
les  agrupamientos  formados  rayadas. 
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Sxteriormente  casi  aieinpre  lustrosas;  las  P  de  lustre  de  nácar, 
las  demás  de  vidrio.  » 

Por  dentro  su  textura  principal  lustrosa  que  se  acerca  á  poc« 
lustrosa:  la  transversal  poco  lustrosa  de  lustre  de  nácar. 

Textura  principal  las  mas  veces  hojosa  curva  é  imperfecta  de 
triple  crucero  mas  claro  en  las  caras  P  que  en  las  M:  rara  vez 
pasa  á  estriada  ancha  algo  diverjente.  La  transversal  desigual  de 
grano  ñno. 

Sus  fragmentos  poco  agudos. 

La  hojosa  en  masas  tiene  partes  separadas  granudas  esquinadas, 
medianas,  pequeñas  y  ñnas,  y  la  estriada  en  barras  gruesas  y  cu- 
neiformes: ambas  están  muy  incorporadas  y  algo  confusas:  algu- 
nos añaden  testáceas  gruesas  y  curvas. 

Trasluciente  6  semitransparente  y  á  veces  casi  transparente. 
D.  de  8,  25  á  8,  5:  agria:  poco  resistente. 
P.  de  2,  8  á  3  según  Sr. 

La  prehnia  no  pierde  su  transparencia  cuando  pierde  su  hume- 
dad. La  especie  que  se  llama  Koupholit  6  cufolita  que  á  veces  es 
pulverulenta  se  ennegrece  y  huele  á  empireuma:  á  un  calor  suave 
se  puede  quemar  el  carbón*  sin  que  se  pierda  la  transparencia. 
Ambas  se  hinchan  al  fuego  y  dan  difícilmente  vidrio  con  sosa. 
Con  bórax  da  vidrio  claro,  que  cuando  está  saturado  es  turbio  y 
duro  de  fundir.  La  sal  fosfórica  deja  un  esqueleto  de  siliza  pareci- 
do al  yelo  y  el  vidrio  claro  se  opaíiza  al  enfriarse. 

Se  electriza  con  el  calor  en  la  dirección  de  la  menor  diagonal. 
Walmstedt  obtuvo  por  el  análisis  de  la  de  Montblanc — 

Siliza    -    .    •    .    44,71 
Alumina    -    -    •    23,99 

Cal 25,41 

Oxídulo  de  hierro  1,25 
Agua  -  -  -  -  4,45 
En  el  granito  alpino,  que  está  como  el  graneo  entre  el  gneis 
independiente  y  la  micapizarra,  se  halla  en  ojos  y  en  vetas  con 
axinita,  octaedríta  6  aoatasia,  espato  calizo,  clorita,  &c.  6  con  pie^ 
dra  radiante:  también  en  sienita,  y  en  losgabros  contemporáneos 
de  la  mici^izarra,  6  acaso  posteriores. 

11.  FlBBOSA. 

Koupholit  de  los  Pirineos. — ^Prehnite  radiée  6  fibreuse,  H. 

Verdeggi,  aceite  y  espárrago,  blanca  verdosa  y  verde  montaña. 
En  masas,  globosa,  estalactítica,  arriíionada  y  cristalizada  en 
^SHJ^B  que  serán  prismas  rombales. 

*  1>el  polTo  que  se  le  pega  en  lor  gabinetes. 
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Por  dentro  poco  lustrosa  de  lustre  de  nácar. 
De  ñbrosa  ñna  pasa  por  la  ancha  á  estriada  angosta,  recta  y  di- 
vergente en  ramilletes  y  estrellas. 

Salta  en  fragmentos  poco  agudos,  en  cuñas  y  astillas. 
Partes  separadas  granudas  esquinadas  grandes  y  medianas:  tro- 
luciente. 

Dura  en  poco  grado,  que  da  tal  cual  chispa  con  el  eslabón:  que» 
bradiza. 

P.  2,  85  de  Br. 

Adquiere  electricidad  calentándola. 
Al  soplete  da  un  esmalte  ampolloso. 
S^gun  Laugier  consta  la  de  Reichenbach  de 

SiJiza     -     -     -     -     48,50 
Alumina    -    -    -     28,50 

Cal 20,40 

Sosa  y  potasa  -     -      0,75 
Oxido  de  hierro  -       3,00 
Agua     -     .     -     -      2,00 
En  basalto  y  almendrilla  en  cintas  angostas  y  llenando  las  oque- 
dades; y  en  la  almendrilla  de  la  arenisca  roja  con  estílbita  fibrosa 
y  cobre  nativo  en  Reichenbach  junto  á  Oberstein  en  el  Ducado  de 
Dos-Puentes  de  antes. 


Ortoclasia.  jfiTá"  +  SjÍSK'' 

Prismatic  Feld-Spar,  M.  y  Jam. — Gemeiner  Feldspath,  W. — 
Orthoklas,  Br. — ^Feldspath  y  Orthose,  H. — Feldespato  de  an- 
tes. 

I.  Común. 

Blanca  verdosa,  de  leche,  amarillenta,  agrisada,  de  nieve  y  ro- 
jiza: del  blanco  de  leche  pasa  á  gris  azulado,  de  humo  y  amari- 
llento; el  gris  está  en  manchas:  del  verdoso  pasa  á  verde  manza- 
na, esjiárrago,  yerba,  esmeralda,  puerro,  montaña,  y  cardenillo,  y 
de  este  á  azul  celeste;  y  del  rojizo  al  rojo  encarnado  y  casi  de 
sangre. 

En  masas,  diseminada,  en  piedras  rodadas  y  cristalizada  come 
la  figura  70  lam.  12. 

Según  Haidinger  inclinación  de  x  con  P  adyacente  129°  8';  de 
T  con  la  adyacente  /  118°  52';  de  s  con  s  sobre  x  126°  12'  en  la 

*  La  ha  llamudo  asi  Br.  porque  sua  dos  cruceros  principales  P  M  son  c$á 
rectangulares. 
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fi^ra  primera  6  sin  letra.  Según  Br.  el  prisma  exágono  tiene 
aus  ángulos  de  119°  52',  119°  22'  y  120°  46',  6  el  prisma  romboi- 
dal los  de  1 19°  22'  y  60°  38'.  Son  comunes  los  gemelos  de  ejes  pa- 
ralelos, y  raros  ios  de  oblicuos.  Los  gemelos  de  las  letras  c  y  d  áe 
la  ñg.  70  ti%pen  la  particularidad  que  en  la  ú?  se  ven  las  caras  M  á 
la  derecha  de  P  y  en  la  c  á  la  izquierda;  y  asi  está  formado  cada 
uno  por  dos  individuos  iguales,  pero  inversamente  semejantes. 
Las  a  y  b  son  formas  de  la  adularía. 

Los  cristales  pequeños  y  medianos,  rara  vez  muy  pequeños, 
grandes  y  muy  grandes,  por  lo  común  embutidos,  y  á  veces  adhe- 
rentes  y  diversamente  agrupados. 

La  superñcie  de  los  cristales  en  unos  lisa,  en  otros  rayada  para- 
lelamente al  eje  en  las  caras  M  y  T,  y  resplandeciente  6  solo  lus^ 
trosa. 

Por  dentro  en  las  caras  terminales  resplandeciente:  la  primera 
lateral  lustrosa  y  la  segunda  poco  lustrosa:  la  cara  P  de  lustre  de 
nácar,  las  demás  de  vidrio. 

Su  textura  hojosa  de  triple  crucero:  el  tercero  parece  á  veces 
desigual  de  grano  ñno  que  se  acerca  á  astilloso. 
Fragmentos  romboedros  6  agudos. 

La  que  está  en  masas  no  tiene  á  veces  partes  separadas;  pero 
comunmente  las  tiene  granudas  de  todos  tamaños. 
Transparente  6  trasluciente. 

Dura  de  7,  75  á  8,  25i  la  fresca,  transparente  y  perfectamente 
hojosa  =  S. 

Muy  quebradiza. 

P.  de  2,  48  á  2,  58  de  Br. :  la  que  baja  de  2,  50  ya  no  es  fresca 
sino  que  empieza  á  descomponerse:  es  la  que  mas  fácilmente  sq 
descompone  de  todos  los  feldespatos. 

Tiene  á  veces  caras,  por  ejemplo  los  truncamientos  de  las  aristas 
entre  las  primeras  y  segundas  caras  del  prisma,  sin  que  sus  análo- 
gas acabasen  de  formarse,  y  ademas  las  caras  del  prisma  son  siem- 
pre de  diversos  tamaños. 

La  transparente  no  da  agua  en  el  matracito:  la  resquebrada  y 
turbia  da  á  veces  mucha  agua,  que  estaba  interpuesta  entre  las  ra- 
jas. Sobre  carbón  á  un  buen  fuego  se  pone  vidriosa,  semitranspa- 
rente y  blanca,  y  se  funde  con  dificultad  en  los  bordes  en  vidrio 
medio  claro  y  ampolloso:  es  muy  diñcil  de  fundir.  Con  bórax  da 
muy  lentamente  y  sin  efervescencia  un  vidrio  claro.  La  sal  fosfó- 
rica descompone  el  polvo  dejando  un  esqueleto  de  siliza,  y  la  bo- 
lita se  opaliza  al  enfriarse.  Én  sosa  se  disuelve  lentamente  y  con 
efervescencia  en  vidrio  claro  muy  duro  de  fundir,  que  con  dificul- 
tad se  consigue  sin  burbujas.  Con  disolución  de  cobalto  se  pone 
solo  azul  en  los  bordes  fundidos. 
Tárner  dice  que  con  sulfato  ácido  de  potasa  y  espato  flúor  ha 
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GODseguido  de  algunos  feldespatos  llama  verde  como  de  ácido  b&« 
rico.  El  feldespato  común  tiene  Siliza    -    €6,0 

Alumina    17,5 

Potasa  -  16,5 
La  ortoclasia  nunca  está  sin  cuarzo  en  las  montanaA  antiguas,  j 
por  e]  contrario  rara  ve2  con  anfibolita,  y  acaso  nunca  con  epidota 
j  rutilo:  solo  forma  una  excepción  la  sienita  de  jergones  de  No- 
ruega, á  no  ser  que  se  substituyese  el  jergón  al  cuai'zo.  En  nin^* 
na  otra  sienita  ni  en  roca  verde  primitiva  ni  de  transición  ha  vis- 
to Br.  ortoclasia  como  parte  de  la  mezcla  sino  labradorite;  pero 
la  formación  del  trap  de  capas  favorece  la  concurrencia  de  ella 
con  la  anfibolita. 

Aqui  pertenecen  según  Rose  las  mas  de  las  adularías  de  San 
Godardo,  el  feldespato  vidrioso  del  Vesuvio  y  de  Drachenfels,  la 
piedra  de  Amazonas  6  feldespato  verde  de  Siberia  y  el  de  viso  de 
Noruega.  Br.  afiade  el  del  gneis  del  distrito  de  Freyberg,  el  del 

Sranito  de  alli  y  de  Johanngeorgenstadt  y  el  de  Suecia  cpn  molib- 
ena,  &c. ;  y  yo  añadiré  el  encamado  del  granito  de  Oaxaca. 
La  ortoclasia  es  la  que  se  aprovecha  exclusivamente  en  las  &r 
bricas  de  porcelana.  Es  el  feldespato  de  base  de  potasa. 

SüBESFEciB. — Descompuesta. 

Blanca  agrisada,  amarillenta  y  rojiza,  que  tiran  todas  mucho  i 
gris. 

En  masas,  diseminada  y  rara  vez  en  los  gemelos  c  j  d  A^  la 
fíg.  70  como  en  Karlsbad  en  Boemia,  que  están  todos  descom- 
puestos, 6  en  su  interior  tienen  un  nácleo  fresco;  están  embutidos 
con  otros  cristales  frescos  en  granito  rojo  bajo.  En  los  pórfidos 
de  la  Repáblica  Mexicana  hay  también  este  feldespato,  sobre  todo 
en  los  de  base  arcillosa.  ^ 

Por  dentro  poco  lustrosa,  6  centellante  y  mate  según  la  textura. 

Esta  imjjerfectamente  hojosa,  6  desigual  de  grano  grueso  y  pe- 
queño, que  se  acerca  á  veces  á  terrosa. 

Fragmentos  romos. 

Partes  separadas  granudas,  como  en  la  común;  pero  no  tan 
claras. 

Poco  trasluciente  en  los  bordes  ú  opaca. 

Blanda  que  se  acerca  á  semidura  6  á  muy  blanda. 

Dócil:  quebradiza  y  poco  pesada  en  poco  grado. 

Se  halla  hacia  lo  exterior  de  las  montañas  y  en  su  superficie,  y 
en  las  cercanías  de  las  vetas. 

IL  Adularía. 

Adular  y  Mondstein,  ó  piedra  de  luna. 

Blanca  verdosa  que  pasa  á  la  agrisada  y  de  leche,  y  á  veces  se 
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lerca  á  verde  espárrago:  las  laminitas  delgadas  suelen  aparecer 
)ntra  la  luz  de  un  encarnado  bajo,  sino  es  que  se  les  ha  dado  cs- 
I  color  artifícialmente. 

En  masas,  en  piedras  rodadas  y  en  los  prismas  sencillos  y  ge- 
lelos  de  la  ortoclasia.  Sus  cristales  mas  comunes  son  los  de  las 
¡tras  a  yb  de  la  fig.  70.  La  b  muestra  un  truncamiento  oblicuo 
e  la  arista  entre  T  y  /,  formando  la  cara  que  resulta  un  ángulo  do 
isi  107°  con  P.  En  esta  dirección  muestran  el  viso  azul  opali- 
mte  que  es  muy  vivo  cuando  se  cortan  en  cabezas,  y  las  hizo 
amar  piedras  de  luna,  siendo  la  de  Ceilan  la  mas  preciosa.  Los 
ristales  rara  vez  pequeños,  por  lo  común  medianos  y  grandes  y 
veces  muy  grandes,  siempre  adherentes,  solitarios  6  agrupados, 
J  cual  vez  en  escalas. 

Las  caras  del  prisma  rayadas  á  lo  largo  y  resplandecientes. 

Por  dentro  resplandeciente  en  las  caras  terminales;  en  la  pri- 
lera  lateral  lustrosa,  y  en  la  segunda  poco  lustrosa  do  lustre  en- 
"e  vidrio  y  nácar. 

Su  textura  hojosa  de  triple  crucero:  muy  claro  el  terminal, 
iaro  el  primer  lateral,  y  menos  claro  el  segundo:  este  aparece  á 
eces  concoideo  de  pequeñas  conc6ides  é  imperfectas,  y  desigual. 

Fragmentos  romboedros  6  agudos. 

La  que  está  en  masas  tiene  partes  separadas  granudas  grandes, 
propende  á  testáccas  planas  y  gruesas. 

Semitransparente  que  se  acerca  á  transparente  y  trasluciente: 
ene  doble  refracción. 

Dura  como  la  ortoclasia,  en  el  grado  mas  alto  de  8  á  S,  25,  que 
'rá  una  de  las  razones  por  que  junta  Br.  algunas  adularías  con 
»  perielina. 

Quebradiza. 

P.  de  2,  53  á  2,  5^  según  Br.  igual  también  al  de  su  perielina. 
s  el  prototipo  de  la  ortoolosia  según  Rose  en  su  celebrada  memo- 
a  sobro» los  feldespatos  que  aun  no  he  visto. 

Al  soplete  se  fimde  en  vidrio  blanco  y  transparente  lleno  de 
íjiguillas,  que  solo  se  ven  con  el  microscopio  según  Struve. 

Se  lijilla  en  el  Delfínado  y  en  la  Suiza  en  una  de  las  cumbres 
il  San  Godardo,  que  creimos  buenamente  su  descubridor  Pini, 
ros  y  yo  que  era  el  Adula  de  los  antiguos:  no  todos  lo  podemos 
do. 

La  adularia  es  en  la  ortoclasia  lo  que  el  cristal  de  roca  en  d 
tary.o,  la  especie  mas  pura,  mas  transparente^  mas  dura^  &c. 

IIL  Vidriosa.* 

Blanca  agrisada  que  tira  mucho  á  gris. 

*  Wérner  la  llamó  asi  por  su  lustre  de  vidrio  tan  diatintivo* 

2X 
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Siempre  criatalizada  en  los  prismas  anchos  exágonos  biselaói 
en  los  extremos  de  la  ortoclasia,  muy  resquebrados,  pequeños,  a 
ra  vez  medianos  y  siempre  embutidos. 

Por  dentro  resplandeciente  de  lustre  de  vidrio.  ^ 

Textura  hojosa  como  en  la  ortoclasia:  el  tercer  crucero  deagal 
&  conc&ideo  de  pequeñas  concoides  imperfSectas. 

Transparente  y  en  lo  demás  conviene  con  la  adularía. 
P.  2,  57  de  Klaproth  y  de  2,  51  á  2,  58  de  Stucke. 
Se  porta  al  soplete  como  la  ortoclasia,  y  Klaproth  hallo  eni 
Sanidifh  que  es  lo  mismo: 

Siliza-    -    .    -    70 
Alamina-    -    -    16,50 
Potasa      -     -     -     11,50 
Oxido  de  hierro        0,25 
;e  encuentra  en  la  roca  p6rfidosa  del  Drachenfels  del  bajo  En 
cu  el  pórfidopizarra  de  Boemia,  en  la  pómez  porfidosa  de  I  np» 
y  de  México,  y  en  la  roca  gris  de  la  Torre  del  Greco  junto  á  >* 
poles. 


Se 
en 


IV.  Yeloespato. 
Eisspath,  W.  por  tener  aspecto  de  yelo  y  textura  espálic». 

Blanco  agrisado  que  se  acerca  á  amarillento  y  á  veces  ép^ 

verdoso.  ^ 

En  masas,  celular,  á  veces  algo  poroso  y  en  pequeñas  taWi 
rombales  rectas  de  la  fig.  169  lam.  22.  Según  Phillips 

P  con  M  ó  T     90° 
MconT     -     129^40'? 

Las  caras  ffrandes  6  terminales  de  las  tablas  rayadas  á  lo  larp 

Por  fuera  lustrosas  y  resplandecientes. 

Por  denti*o  lustroso  de  lustre  de  vidrio. 

Textura  hojosa  de  crucero  claro  paralelo  á  las  caras  P  y  M>  I* 
ro  dificil  de  conseguir  paralelamente  á  T.  El  que  está  en  n»* 
suele  tener  también  un  aspecto  estriado. 

Fragmentos  agudos. 

Partes  separadas  granudas,  medianas  que  constan  de  otnste 
Uceas  delgadas  y  planas. 

Fuertemente  trasluciente:  los  cristales  ti^nsparentes. 

Duro  en  poco  grado:  muy  quebradizo  y  poco  pesada 

Siempre  tiene  un  aspecto  desmoronadizo. 

Se  halla  con  mica^  bornblenda,  y  nefelina  en  ei  monte  SO00 
junto  á  Ñápeles.. 
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!  V.    PlEPRA  SOirOBA. 

I  / 

Klingstein,  W. — Feldspath   compacte   sonore,  H. — Phonolite^ 
I>AüBUissoN. — Pórfidopizarra. 

Gris  verdosa  clara  y  gris  de  humo:  del  primero  pasa  á  verde 
laceite  y  montaña;  del  segundo  al  gris  amarillento  y  ceniciento  y 
I  también  al  pardo  de  hígado. 

En  masas,  en  trozos  enteros  y  en  piedras  rodadas. 

Textura  principal  mas  6  menos  centellante;  la  transversal  casi 
mate. 

La  principal  mas  6  menos  pizarreña  por  lo  común  gruesa:  la 
transversal  en  astillas  gruesas  6  igual,  que  pasa  á  confundirse  con 
la  concoidea  plana. 

Fragmentos  en  rodajas  y  algo  agudos.  En  grande,  en  pilares 
I  mas  irregulares  que  los  del  basalto  y  en  chapas  que  es  menester 
distinguir  de  las  lajas  gruesas  de  la  pizarra. 

Trasluciente  en  los  bordes  que  á  veces  pasa  á  trasluciente  del 
todo. 

Dura  en  poco  grado  que  se  acerca  á  semidura.. 

Agria:  poco  resistente:  suena  en  láminas  delgadas.  P.2,  51 
según  Br.  y  2,  45  de  la  concoidea  de  Tópliz. 

Tiene  siempre  feldespato  vidrioso.  Véase  la  pag.  155  del  se- 
gundo tomo  de  mi  orictognosia. 

Se  funde  convirtiéndose  en  vidrio  gris  verdoso^  obscuro  6  ne- 
gro pardusco. 

Consta  según  Klaproth  de     Siliza      -    -    -  57,25 

Alumina  ....  23,50 

Cal  .         ....  2,75 

Sosa          ...    -  8,10 

Oxido  de  hierro      -  3,25 

Oxido  de  mai^neso  0,25 

Agua        -    -    -     -  3,00 

Son  sus  conos  mas  agudos  que  los  del  basalto,  y  cuando  está 
'    eon  el  se  halla  colocada  encima. 

Es  muy  característico  para  ella  el  descomponerse  al  aire,  y  ad- 
quirir una  corteza  gris  terrosa  que  dificulta  el  subir  á  sus  monta- 
ñas, que  son  siempre  rápidas.  Es  la  base  del  pórfido  pizarra  y  á 
mas  del  feldespato  fresco  que  es  la  parte  esencial,  tiene  hornbleñ- 
da  basáltica  en  cristales,  zeolita  que  le  da  el  aspecto  de  almendri- 
1   Ha  y  un  fósil  amaiillo  melado  indeterminado  en  prismas  exágo- 
\  nos  apuntados  con  seis  caras  sobre  las  laterales,  pequeños  y  muy 
>   pequ^es,  adheridos  dos  6  mas  por  sus  caras  laterales,  de  caras  li- 
sas y  lustrosas,  6  poca  lustrosas:  por  dentro  lustroso  de  lustre  de 
\   cera:  textura  concoidea  pequeña  y  perfecta:  trasluciente  que  se 


348 

acerca  á  semitransparente,  y  duro:  tiene  ademas  cuarzo,  espato 
calizo,  pirita  y  arena  magnética. 


Tetartina  de  Br.  iV  A'»  +  ^A  S\ 

Albit,  B.  y  Rose. — ^Feldspath  (en  parte)  W. — ^Tetai'tin,  Bi.- 
Orthose  (en  parte)  H.  ^ 

Color  blanco  que  amarillea,  azulea  y  rojea. 
En  masas  y  cristales.  Según  Haid.  T  con  /  en  el  primer  cristal 
de  la  fig.  70, 121°  8'.  Según  Br.  el  prisma  exágono  tiene  por  ángu- 
los 117°  53',  122°  15'  y  119°  52'  ó  el  romboidal  122°  15'  ySf 
45'.  Casi  solo  en  gemelos  compuestos  de  mitades  eqtdnomiiu'o 
ineqitinoTniaSy  es  decir,las  que  llaman  otros  derechas  é  inversasryi 
hemos  visto  antes  que  la  ortoclasia  estaba  compuesta  de  dos  mita- 
des derechas,  6  de  dos  inversas:  su  eje  es  paralelo  á  M  fig.  71ibr- 
mando  ángulos  entrantes  las  caras  de  un  extremo  de  187°  40' y 
las  P  y  P'  del  otro  de  186°  40'  según  Mühs:  el  lustre  en  P  de  ná- 
car, en  las  demás  de  vidrio:  textura  transversal  imperfeclameníe 
concoidea,  6  desigual :  trasluciente. 
Dureza  de  8  á  S,  5. 
P.  de  2,  5  á  2,  6. 

Al  soplete  se  pueden  distinguir  el  albite  y  el  feldespato  tratifl- 
dolos  con  vidrio  de  bOrax  en  que  se  haya  disuelto  de  antemano 
oxido  de  niquelo.  Con  feldespato  se  vuelve  el  glóbulo  azul  6  de 
color  de  púrpura  obscuro,  y  con  el  albite  conserva  su  color  pardo» 
sin  embargo  por  poquísima  potasa  que  tenga  el  albite  produce  la 
misma  reacción  que  la  ortoclasia.  Sus  principios  constitutivos  son 

Siliza    -     -     -     69,8 
Alumina    -    -     18,6 
Sosa      -     -     -     11^6 
Tiene  pues  por  distintivo  ademas  de  los  diversos  ángulc^* 
mayor  peso,  y  la  que  está  en  masas  la  textura  hojosa  curra  o  en 
florones  que  pasa  á  estriada:  el  crucero  terminal  es  hojoso  in^^^ 
rumpido  por  fibras  que  pertenecen  á  cada  dos  individuos,  y « 
primero  lateral  es  hojoso  ondeado  pasando  al  de  florones.  Ningu- 
na tiene  viso,  y  es  la  mas  dura  de  todos  los  feldespatos,  J  ^  í"* 
nada  se  descompone,  6  poquísimo. 

Bercelio  la  llamó  Jilbit^  por  su  color  blanco;  mas  como  la  "*y 
también  roja,  siendo  raras  las  blancas,  y  albit  solo  se  diferenc»  ^ 
una  letra  de  albin,  para  evitar  confusión  la  ha  llamado  Br.  /«^^ 
tin  por  ser  el  feldespato  en  que  se  descubrió  primero  lo  tetarfa»; 
dro  de  sus  caras  terminales  ó  cuarta  parte  del  cristal  entero,  a» 
como  hemicdro  significa  la  mitad. 
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El  feldespato  de  los  granitos  que  tienen  chorlo  y  topacios  es 
tetartina.  El  cristalizado  se  halla  según  Rose  en  Noruega  con 
epidota:  en  el  Tirol  en  vetas  en  caliza  granuda:  en  Zillerthal  en 
vetas  que  arman  en  cuarzo,  6  en  gneis  cuarzoso  con  cristal  de  ro- 
ca, cuarzo  y  hierro  esp)ático:  en  el  Delñnado  de  antes  en  vetas  en 
roca  verde  y  granito  con  cuarzo,  axinita,  anatasia,  epidota,  y 
amianto,  que  á  veces  atraviesan  á  la  tetartina:  en  Silesia  con  or- 
toclasia  en  granito,  en  que  la  última  está  cubierta  de  cristales  mas 
frescos  de  tetartina,  lo  mismo  que  en  Báveno  en  Italia  y  según  Br. 
en  Boemia  y  junto  á  Freyberg.  En  masas  es  muy  singular  lo  que 
observ6  el  mismo  á  saber;  que  en  Finbo  y  Brodbo  en  Suecia  tie- 
ne el  albite  por  compañeras  puntualmente  las  mismas  sustancias 
que  en  Chursdorf  junto  á.Penig  en  Sajonia,  es  decir;  cuarzo,  or- 
toclasia,  mica,  físalita,  apatita,  turmalina,  &c.  Es  una  variedad  de 
ella  el  kieseísputh  de  Hausmann  de  Chesterfield  en  Norte  Amé- 
rica;^ y  la  blanca  forma  el  granito  gráfico  6  pegma^ta  de  Escocia, 
asi  como  la  roja  el  granito  tan  universalmente  estendido  por  la 
Finlandia.  Ahora  sí  se  concibe  que  estos  granitos  serán  mas  nue- 
vos que  los  de  la  ortoclasia. 

No  es  tan  común  como  esta  y  se  ha  hallado  también  en  vetas 
aunque  no  de  plata.  Mi  chovelia  no  puede  ser  tetartina. 


CLEAVELANDiA.t — Cleavclanditc,  Brooee. 

Blanca  agrisada  y  azulada,  y  azul  y  roja. 

En  masas  y  en  tablas  delgadas  rombales  con  las  aristas  latera- 
les á  veces  tnmcadas.  (En  el  pedazo  que  yo  tengo  parecen  partes 
separadas  testáceas  planas  como  las  de  la  baritina. )  La  que  está 
en  masas  presenta  una  textura  rayada  en  plumas,  y  á  veces  hojosa 
con  triple  crucero  paralelo  á  los  planos  de  un  prisma  rombal  obli- 
cuo, que  con  el  goniómetro  de  refleccion  dan  en  una  dirección  án« 
gulos  de  93°  30',  en  otra  de  119°  30',  y  en  la  tercera  115°,  aun- 
que por  ser  ondeadas  las  caras  son  poco  aprop6sito  para  medirlas 
exactamente.  , 

La  blanca  y  azul  son  traslucientes,  la  roja  casi  opaca. 
P.  acaso  por  sus  intersticios  es  solo  de  2,  33. 
Según  Bercelio  el  albite  de  Suecia  y  el  feldespato  silizoso  6 
cleavelandia,  se  portan  al  soplete  como  el  feldespato. 

*  Bs  la  deaveiandüe  de  Brooke  y  nUceous  feUpar  de  Cleaveland,  que  me 
parece  merece  describirse  como  lo  hace  Phillips, 
t  Dedicada  al  profesor  Cleaveland  de  los  Estados  Unidos. 
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Su  aoálisis  di6  á  Stromeyer  Siliza    .....    70,7 

Alumina     -     -    •    -     19,8 

Sosa 9,0 

Cal 2,0 

Oxido  de  marganeso        5,0 
Se  halla  en  Haddam  en  Connecticut  y  en  Chesterfield  en  Mas- 
aachusetts,  donde  forma  una  veta  en  granito  con  cuarzo  y  turma- 
linas verde  y  roja. 


j 


Pekiclina.* — Periklin,  Bh. 

Forma  primitiva  prisma  oblicuo  romboidal.  Inclinación  de  la 
cara  terminal  con  la  primera  lateral  94^  54':  con  la  segunda  late- 
ral 114°  17':  ¿e  ambas  entre  sí  120°  18'.  Prisma  exágono  con  án- 
gulos de  120^  18',  120°  37'  y  119°  5';  6  prisma  romboidal  de 
120°  37'  y  59°  23'.  Inclinación  de  ia  segunda  cara  lateral  con  la 
tercera  1:20°  37',  y  de  la  primera  con  la  tercera  119°  7'. 

Color  blanco  que  tira  á  amarillo  y  rojizo:  de  lustre  de  vidrio: 
textura  desigual  que  tira  á  astillosa:  de  trasluciente  en  los  bordes 
á  semitransparente. 
Dura  de  8  á  8,  25. 
P.  de  2,  53  á  2,  3G. 

Al  soplete  qn  chispitas  se  funde  con  dificultad  en  vidrio  ampo- 
lioso  semitransparente. 

Consta  de  Siliza       ....     G8,0 

Alumina-    -    -     -     19,0 

Sosa 10,0 

Potasa     ....      2,4 

Cal 0,2      , 

Oxídulo  de  hierro  -  0,4 
Lo  distintivo  del  género  consiste  en  que  el  crucero  que  por  su 
menor  tersura  se  puede  llamar  segundo,  corresponde  á  la  segunda 
cara  lateral  y  no  á  la  primera  como  en  los  demás,  y  en  descubrir- 
se claramente  otro  tercer  crucero  lateral.  Parece  reunir  la  petali- 
ta  con  la  ortoclasia,  pues  tiene  los  tres  cruceros  laterales  claros  de 
aquella  y  ademas  el  terminal  también  claro  de  esta.  Se>  distingue 
igualmente  de  la  ortoclasia .  por  ia  mayor  inclinación  de  su  cara 
terminal  con  la  primera  lateral,  á  pesar  de  tener  el  mismo  peso 
específico.  Por  su  mayof  peso  se  diferencia  de  la  petalita,  y  por 
su  menor  de  la  tetartina,  el  labradorite  y  la  anortita. 

*  De  la  voz  griega  que  significa  inclinado  6  oblicuo  por  la  mayor  inclina- 
ción de  la  cara  terminal  con  la  primera  lateral.  Otro  entraria  aqu(  en  la  dispu- 
ta de  ai  era  mas  propio  llamarla  /trotctina  que  perícUoa:  por  de  contado  sena 
mas  breve. 
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Primero  la  hallb  Bn  en  Zdblitz  en  Sajonia  de  un  hermoso  blan^ 
cOy  y  en  grandes  hojas  incorporada  con  piedra  radiante  vidriosa, 
y  formando  sienita  en  medio  de  la  serpentina.  La  cara  terminal 
era  hojosa  rasgada  como  en  la  tetartina  y  el  labradorite:  esto  le 
indicó  que  no  era  ortoclasía  como  le  habia  parecido  por  su  peso, 
y  luego  le  (convencieron  sus  dimensiones  de  que  es  un  género 
propio.  En  este  estado  tomó  por  guia  el  estar  incorporada  con 
anfibolita  6  piedra  radiante  vidriosa;  y  asi  piensa  que  una  pstte 
de  la  roca  verde  está  mezclada  con  periclina.  Ninguna  roca  verde 
primitiva  lo  está  con  ortoclasia,  sino  con  labradorite,  6  periclina. 
Después  la  ha  visto  en  cristales  sencillos  mas  bien  que  en  geme- 
los entre  los  feldespatos  del  Tirol  y  San  Godardo  con  rutilo  en 
agujas  dispuestas  en  celosías  triangulares,  con  anñbolitay  con  mi- 
ca. Los  cristales  son  siempre  muy  cortos,  y  las  primeras  caras  la- 
terales pequeñas.  También  en  2i5blitz  hay  rutilo  diseminado  en 
partes  gruesas  en  la  periclina. 

Forma  con  aujita  y  hornblenda  la  diorita,  y  sienita,  y  se  halla 
en  vetas  en  las^  montañas  mas  antiguas,  como  en  San  Godardo,  el 
Tirol  y  Saualpe  en  Carintia. 


Anortita.  MS+2CS+SJÍS. 

Anorthit,  Gustavo  Rose. — ^Anorthite,  M. 

Forma  primitiva  prisma  romboidal  oblicuo.  Inclinación  de  la 
cara  terminal  con  la  primera  lateral  94®  12';  con  la  segunda  late- 
ral 110*^  57':  de  ambas  entre  si  117°  28'.  El  prisma  exágono  tie- 
ne por  ángulos  117°  28',  120°  30'  y  122°  2',  6  el  romboidal  120° 
30'  y  59°  30'.  Muchas  veces  en  gemelos  de  mitades  inequinomias 
y  de  eje  paralelo.  Divisible  perfectamente  por  la  cara  terminal  y 
algo  menos  por  la  primera  lateral. 

Blanca  en  pequeñas  masas:  lustre  de  nácar  en  las  caras  de  cruce- 
ro; de  vidrio  en  las  de  Jos  cristales:  textura  concoidea:  transpa- 
rente. 
Dureza  8. 
P.  de  2,  6  á  2,  7. 

Al  soplete  se  porta  como  el  feldespato  con  la  diferencia  de  no 
dar  con  sosa  vidrio  claro  sino  blanco  de  esmalte,  en  cualquiera  pro- 
porción que  se  agregue  la  sosa. 

Solo  se  distingue  de  la  piedra  de  Labrador  por  sus  dimensiones 
determinadas  por  Rose,  y  se  halla  en  trozos  de  caliza  en  el  Somma 
junto  al  Vesuvio  adherida  en  las  oquedades  con  aujita  verde. 
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El  mismo  Rose  hall6  que  contenia  Silixa 44,49 

Alumina      ...  34,46 

Oxido  de  hierro     -  0,74 

Cal 14,68 

Magnesia     -     -     -  5,26 


PETAtlTA*  Z  «'•  +  3  ./?  S\ 

Prismatic  Petaline-Spar,  M. — Prismatic  Petalite,  Jam — PclaJit, 
Andrada,  Arfwedson  y  B. — Petalite,  11. 

Forma  primitiva  el  prisma  romboidal  oblicuo.  Inclinación  de 
la  cara  lateral  primera  con  la  segunda  141°  30':  de  la  segunda  con 
la  tercera  casi  101°  15',  y  de  la  primera  con  la  tercera  casi  117° 
15'.  Hasta  ahora  solo  en  masas.  Crucero  el  mas  perfecto  por  la 
primera  cara  lateral,  menos  perfecto  por  la  segunda  y  algo  imper- 
fecto por  la  tercera:  á  veces  encubierto  por  la  terminal. 

Es  blanca  de  leche  y  rojiza,  y  aun  de  rojo  encarnado  y  verde 
bajos. 

Según  Mohs  su  lustre  de  vidrio  se  inclina  al  de  cera,  y  en  los  ' 
cruceros  perfectos  al  de  nácar. 

La  textura  transversal  es  concoidea  imperfecta,  y  en  astillas, 
cuando  las  partes  en  barras  son  imperceptibles. 

Trasluciente. 

Dureza  de  8  á  8,  5. 

P.  de  2,  12  á  2,  45. 

Los  pequeños  fragmentos  vistos  contra  la  luz  y.perpcndicuLir- 
mente  á  la  segunda  cara  lateral,  muestran  un  viso  azulado  lijcro. 
Lo  distintivo  del  género  consiste  en  lo  confuso  6  nada  perceptible 
del  crucero  terminal,  y  en»la  mayor  claridad  de  los  tres  laterales, 
de  los  cuales  los  dos  primeros  son  mucho  mas  obtusos  que  en  los  . 
demás  feldespatos,  y  en  la  grande  diferencia  de  los  tres  ángulos 
laterales,  que  puede  notar  hasta  el  menos  ejercitado,  y  en  el  me^ 
ñor  peso  especíñco. 

Al  soplete  se  porta  como  el  feldespato;  pero  mezclada  en  pol- 
vo fino  con  sulfato  ácido  de  potasa  y  espato  flúor,  y  fundida  en  la 
hojilla  de  platina  da  á  la  llama  delante  y  al  rededor  de  la  prueba^ 
un  color  rojo* 

Consta  según  Arfwedson  de  Siliza     -    -    79,212 

Alumina      -     17,225 
Litina     -     -      5,761 

•  Del  nombre  griego  que  significa  hoja. 
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Se  halla  en  la  isla  sueca  de  Uton  en  una  cinta  angosta  que 
atraviesa  los  mantos  de  hierro  magnético  que  se  benefician,  acom- 
pañada de  espato  calizo,  ortoclasia,  cuarzo  y  chorlo;  también  se 
hnlja  en  el  lago  Ontario  en  NortjD  América  en  piedras  rodadas^  y 
en  JNÍassachusetts. 


EsPODtTMENA.    L  S*  +^  S^. 

Triphane-Spar,  M. — Prismatic  Spodumene,  Jam. — Spodumene, 
Andrada  (que  quiere  decir  que  se  convierte  en  ceniza  por  su 
modo  de  portarse  al  soplete). — ^Triphane,  H.* 

Entre  blanca  verdosa  y  verde  montaiía  que  pasa  á  veces  á  ver- 
de aceituna  y  puerro:  en  masas  y  diseminada. 

Textura  principal  lustrosa,  la  transversal  poco  lustrosa  de  lustre 
de  nácar  distintivo. 

La  principal  hojosa  plana  de  doble  crucero  oblicuángulo  de  casi 
100^  según  Br.  y  en  la  corta  diagonal  de  los  fragmentos  prismáti- 
cos rombales  formados  por  aquellos  dos  cruceros  se  observa  otro 
tercero  que  es  el  mas  claro  según  Mohs  y  Br.  La  transversal  des- 
igual de  grano  fíno. 

A  veces  salta  en  fragmentos  romboedros,  á  veces  en  rodajas^ 
por  lo  común  en  indeterminados. 

Partes  separadas  granudas  grandes  y  medianas:  trasluciente. 

D.  de  7,  75  á  8,  5:  muy  quebradiza.  P.  de  3,  1  á  3,  2. 

En  el  matracito  pierde  agua  y  se  pone  opaca  y  mas  blanca  que 
antes.  Sobre  carbón  se  hincha  como  los  dobles  silicatos  de  cal  y 
alumina  y  se  funde  en  vidrio  blanco  casi  transparente.  En  bórax 
se  hincha  sin  disolverse  fácilmente;  la  masa  esponjada  se  vuelve 
transparente  y  se  redondea,  pero  tarda  mucho  en  disolverse.  En 
la  sai  fosfórica  se  hincha  lo  mismo  y  se  descompone  con  bas- 
tante facilidad,  dejando  un  esqueleto  de  siliza.  Con  sosa  se  hincha 
y  se  disuelve  después  en  vidrio  claro,  que  con  mas  sosa  se  entur-^ 
bia,  pero  no  es  mas  difícil  de  fundir.  Con  la  disolución  de  cobal- 
to ^a  vidrio  azul,  y  con  sulfato  ácido  de  potasa,  y  espato  flúor  se 
porta  como  la  petalita. 

Consta  según  Arfwedson  la  de  Uton  de  Siliza    -    -    ^  66,40 

Alumina  -  -  25,30 
Litina  -  '  -  -  8,85 
Oxido  de  hierro  1,45 

Se  halla  en  rocas  primitivas  en  masas  y  embutida  en  cuar/o 
con  turmalina,  feldespato  rojo  (albite),  &c.  Primero  se  descubrió 

*  Así  k  lUm6  Hatty  por  el  triple  crucero,  de  lustre  igual  6  cas!  ifpuX 

2Y 


3d4í 

en  UtoH  de  Sudermaoia  y  después  en  el  Tirol,  en  Irlanda  y  Es- 
(focia. 


Oligoclasia.  NS^  +  3  wí  *». 

Oligoklas,  Br.— Natrón  Spodumen,  B. 

Blanca  que  tira  á  gris  y  á  verde,  y  aun  verde  amarillenta. 
En  masas  hojosas:  trasluciente  en  los  bordes. 
Se  funde  en  vidrio  blanco  mucho  mas  fácilmente  que  la  orto- 
clasia,  de  suerte  que  este  carácter  solo  basta  para  distinguirlas. 
Bercelio  sac6        Siliza    -        -        -        63,70 

Alumina  -        -        -     23,95 
Sosa      .         -         -  8,11 

Potasa      -         -         -       1,20 
Cal       •        -         -  2,05 

Magnesia  -         -      0,65   . 

Oxido  de  hierro     -  0,50 

Se  tuvo  por  espodumena  hasta  que  Br.  demostrb  ser  genero 
aparte  que  se  halla  en  Noruega  y  Sajonia  y  hasta  en  Coburg  em 
basalto. 


Leicita.  KS*  +  3j9  &'K 

Trapezoidal  Kouphone-Spar,  M.— Dodccahedral  Zeolite  or  Leu- 
cite,  Jam. — Leuzit,  W. — Amphigene,  H. 

Por  lo  común  blanca  amarillenta  y  á  veces  agrisada  que  pasa  á 

S;ris  cenicienta  y  de  humo;  rara  vez  blanca  rojiza  y  de  rojo  de 
adrillo  bajo. 

Tal  cual  vez  en  masas;  mas  bien  en  granos  mas  6  menos  re- 
dondos que  son  primitivos,  y  en  los  cristales  de  la  ñg.  73  lam.  12. 
Su  derivación  del  cubo  se  puede  ver  en  la  analcima  ñg.  60  lam.  11. 

Los  cristales  pequeños,  rara  vez  medianos. 

La  superficie  de  los  granos  áspera  y  mate:  la  de  los  cristales 
lisa,  á  veces  poco  rayada  diagonalmente,  y  lustrosa  6  poco  lustrosa. 

Por  dentro  lustrosa  que  se  acerca  á  poco  lustrosa  entre  vidria 
y  cera. 

Textura  concoidea  imperfecta,  á  veces  plana  que  se  inclina  á 
hojosa.  Mohs  dice  que  tiene  cruceros  muy  imperfectos  paralelos 
á  las  caras  del  cubo  y  del  dodecaedro.  Br.  niega  absolutamente 
los  del  cubo,  concede  los  del  dodecaedro,  y  dice  que  solo  á  veces 
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los  ha  conseguido  paralelos  al  icositesaraedro  trapezoidal  porque 
asi  llama  al  icositetraedro  de  antes,  y  á  mi  ver  con  razón,  aunque 
es  mas  largo  el  nombre,  y  el  uso  que  es  el  tirano  de  las  lenguas,  ha- 
bía ya  consagrado  el  otro:  aun  por  esta  razón,  vale  siempre  el 
nombre  de  anfigena  6  de  doble  origen  que  le  di6  Haüy. 
Fragmentos  algo  agudos. 

La  que  está  en  masas  tira  i  formar  partes  granudas,  medianas  y 
pequeñas. 

Trasluciente  que  pasa  á  semitransparente  y  aun  á  veces  á  trans- 
parente. Según  el  Dr.  Brewster  tiene  dos  ejes  de  doble  refrac- 
ción incompatibles  con  la  forma  cúbica. 

Poco  dura  de  7  á  7,  75:  quebradiza.  P.  de  2,  45  á  2,  49  segim 
Kláproth. 

I^o  da  agua  en  el  matracito:  sobre  c^irbon  no  se  funde  ni  en  pol- 
vo; pero  mezclándolo  con  cortísima  cantidad  de  carbonato  de  cal 
se  funde  muy  visiblemente.  El  bórax  la  disuelve  lentamente, 
bien  que  en  gran  porción,  en  vidrio  clarol  La  sal  fosfórica  obra 
poco  en  ella  asi  en  polvo  como  en  pedacitos;  pero  el  vidrio  se 
vuelve  transparente,  y  es  menester  mucha  atención  para  percibir 
la  parte  no  disuelta  por  tener  la  misma  refracción.  Con  sosa  se 
disuelve  lentamente  con  efervescencia  en  vidrio  claro  bien  que 
ampoUoso.  Con  disolución  de  cobalto  da  un  bello  azul  sin  fun- 
dirse. 

La  de  Albano  dio  á  Arfwedson  Siliza        -      *  -        -    56,10 

Alumina         -         -         23,10 

Potasa       -         -         -     21,15 

Oxido  de  hierro      -  0,90 

Los  análisis  de  Kláproth  se  diferencian  muy  poco,  y  nadie  le 

disputará  el  honor  de  haber  descubierto  en  este  fósil  por  la  vez 

primera  la  potasa  en  tanta  abundancia. 

Se  halla  en  los  basaltos,  vacias  y  demás  rocas  de  esta  formación 
en  gran  cantidad  junto  á  Roma  y  Ñapóles,  y  en  el  monte  Soma 
en  grandes  granos  de  color  gris  en  una  mezcla  de  horn blenda,  y 
yeloespatO;  y  en  el  Vesuvio  en  las  lavas  muy  resquebradas  y  mas 
6  menos  calcinadas  por  la  acción  del  fuego  que  sufrieron. 
£1  camino  de  Roma  á  Frascati  está  lleno  de  granos  y  cristales  de 
aspecto  terroso  por  fuera  y  aun  por  dentro,  los  cuales  se  desmo* 
roñan  á  veces  entre  los  dedos. 

Br.  por  la  identidad  de  cristalización,  dureza  y  peso,  reúne  esta 
con  el  sodalite  en  una  especie  que  llama  alkalit,  no  pudiendo  de- 
nominarla sodalite  porque  la  leicita  nada  tiene  de  sosa,  ni  leicita 
que  quiere  decir  blanca,  porque  las  hay  de  otros  colores.  ¿Ahora 
como  han  de  ser  de  una  misma  especie,  ni  aun  especies  de  un  gé- 
nero teniendo  fórmulas  diversas  que  son  las  que  indican  la  esen- 
cia de  los  fósiles?  El  mismo  advierte  que  la  leicita  solo  tiene  po- 
tasa y  nada  de  sosa^  y  mucha  mas  siliza  que  el  sodalite.  Lejos  pues 
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de  inferir  que  se  deban  juntar  en  una  especie,  lo  que  yo  infiero  es 
que  la  cristalización,  dureza  y  peso  no  pueden  servir  de  base  á  la 
clasificación  mineralógica. 


Piedra  de  Labrados.  12  jí  S  +  SC  S^  +  NS^, 

■  ' 

Labradorite,    B. — Labrador  y    Felsit,    Klaproth. — Indiaiiite, 
UouRNON. — Feldspath  opalin,  H. 

Prisma  romboidal  oblicuo.  Inclinación  de  la  cara  terminal  con 
la  primera  lateral  de  94*^  15'  á  94°  30'  según  Br. 

Por  lo  común  gris  de  humo  y  ceniciento  obscuro,  rara  vei 
amarillento:  en  ciertas  direcciones  se  observan  tornasoles  de  azul 
y  verde,  menos  frecuentemente  de  amarillo  y  rojo,  y  rara  vez  de 
color  gris  de  perla.  El  azul  es  violado,  de  ultramar,  de  añil,  de 
prusia,  de  esmalte  y  celeste  que  pasa  á  verde  cardenillo,  celedoo, 
montaña,  puerro,  esmeralda,  yerba,  pistacho,  aceituna,  aceite  j 
verdegai;  el  amarillo  es  deazufi^e,  de  latón,  de  oro,  de  limón,  roe- 
lado  y  naranjado  hasta  pardo  cetrino  y  roji/o,  rojo  de  cobre  y  de 
ladrillo,  encarnado  y  pardusco,  y  finalmente  gris  de  perla  y  azu- 
lado, üe  estos  colores  reflecte  varios  i  un  tiempo  el  mismo  peda- 
zo en  nianchas  y  listas,  .mas  nunca  bien  terminados,  sino  que  » 
confunden  unos,  con  otros. 

En  masas  y  piedras  rodadas. 

Su  textura  principal  resplandeciente  que  se  acerca  á  lustrosa  de 
lustre  entre  vidrio  y  nácar,  del  último  en  las  caras  P,  y  hojosa  pla- 
na de  doble  crucero:  la  transversal  poco  lustrosa  y  desigual  de 
grano  pequeño. 

Sus  fragmentos  algo  romboedros,  ó  indeterminados  y  agudos. 

Parles  separadas  granudas  grandes  y.medianaS|  rara  vez  peque- 
pas,  y  muy  rara  tesláceas  gruesas  y  planas. 

Mas  ó  menos  trasluciente. 

D.  de  7,  75  á  8.  P.  de  2,  6  á  3,  7;  mas  pesada  que  los  demaí 
feldespatos  y  menos  dura,  y  algo  menos  quebradiza  que  ellos. 

Hace  lo  mismo  al  soplete  que  el  feldespato>  y  aun  da  como  el 
glóbulo  a/ul  con.  oxido  de  niquelo  y  bórax. 

Ni  todo  feldespato  de  viso,  ni  todo  el  de  Groenlandia  es  piedra 
de  Labrador.  Son  sus  caracteres  distintivos  la  carencia  del  según- 
do  crucero  lateral,  los  tornasoles  de  la  primera  cara  lateral  Mj  y 
aun  de  la  terminal  P  vistas  por  reflexión,  y  el  dicroismo  observado 
por  Br.  por  refracción.  En  efecto  las  chispítas  tienen  la  suncicu' 
te  transparencia  para  que  miradas  por  la  cara  terminal  aparezcan 
de  color  gris  azulado,  que  á  veces  aauiea  mocho,  sin  mezda  de 
rojo,  y  por  la  primera  lateral  de  asul  de  ciruela  coa  mucho  roj^ 
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tlitindo  á  pardo  de  clftyo.  El  feldespato  de  todas  las'sienitas  y 
rocas  verdes  es  piedra  de  Labrador  para  Br.  Los  cristales  disemi- 
nados á  manera  de  p6rñdo  en  la  roca  verde,  como  en  los  antiguos 
del  monte  Athos  en  la  Grecia  y  de  Córcega:  el  feldespato  del 
pórfido  en  bolas  de  esta  islaí  el  compacto  de  la  sienita  y  roca  ver- 
de de  Siebenlcbn  {Fehit  de  Klaproth)  que  también  se  encuentra 
hojoso;  y  el  de  la  sienita  de  junto  IDresde,  Meissen,  &c.  son  la- 
bradoriles: estos  no  tienen  tornasoles.  Aqui  pertenece  también  el 
varioiite  de  la  Suiza  y  del  Piamonte,  y  ei  Gabbri  de  Prato  en 
Toscaná,  y  del  Harzeburg  en  el  Harze,  y  el  que  Bournon  ha  lla- 
mado Indianitej  y  probablemente  el  contenido  en  los  basaltos. 
JLtas  mas  hermosas  variedades  de  color  son  las  de  la  costa  de  La- 
brador en  la  América  septentrional.  Este  se  distingue  del  de  No- 
ruega por  los  ángulos  entrantes  muy  obtusos,  que  como  en  el 
albite  aparecen  en  la  cara  de  crucero  P,  formados  por  el  concur- 
so de  las  caras  alternas  de  cada  dos  individuos  dispuestos  en  estrias 
paralelas. 

Toma  buen  pulimento  y  se  usa  para  sortijas  y  otras  cosas,  aun- 
que la  deslucen  las  rayas  de  los  cruceros.' 


Feldespato  compacto. 

Dichter  Feld-spath. — .Feld-spath  compáct  ccroide,  H. — Petrosi- 
lex,  Brongniart. 

L    CoMüN. 

Blanco  agrisado  y  verdoso;  verde  manzana,  entre  aceite  y  acei- 
tuna, y  verde  montaña;  gris  verdoso,  de  humo  y  de  perla,  y  ro- 
jo encarnado  y  de  ladrillo. 

En  masas,  diseminado,  en  piedras  rodadas  y  en  prismas  cua- 
drangulares  medianos  6  pequeños  y  -embutidos. 

Por  dentro  poco  lustroso  6  centellante. 

Textura  en  el  primer  caso  hojosa  imperfecta,  y  en  el  segundo 
se  acerca  á  igual  y  astillosa:  fragmentos  algo  agudos. 

Poco  trasluciente,  á  veces  solo  en  los  bordes. 

Duro  en  poco  grado:  poco  resistente  cuando  es  purd  y  enton- 
ces su  P.  2y  6  según  Kirwan,  2,  65  según  Saussure  y  ^,  66  según 
laMétherie. 

AI  soplete  se  pone  blanco,  se  hincha  algo,  y  al  ñn  se  funde  por 
ai  solo  aunque  con  dificultad  en  vidrio  blanco  transparente  y  con 
pequeñas  burbujas.. 
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Su  análisis  di6  á  Kláproth 

Siliza 

-     51,00 

1 

Alumina 

30,50 

Cal 

-     11,25 

Hierro 

1,75 

• 

Sosa 

-       4,00 

r 

Agua  - 

1,26 

Por  taato  lo  agrego  á  la  piedra  de  Labrador  que  es  un  feldespa- 
to de  base  de  cal.     . 

Se  halla  siempre  en  las  rocas  como  parte  principal  de  su  mez- 
cla, 6  en  cristales  embutidos,  por  ejemplo  en  la  roca  verde  apizar- 
rada, que  consta  de  feldespato  compacto  con  mas  6  menos  hom- 
blenda  y  á  veces  algo  de  mica.  Su  mezcla  con  la  hornblenda 
suele  ser  tan  íntima  que  parece  roca  sencilla,  y  el  feldespato  es 
entonces  mas  pesado  y  mas  resistente;  pero  hay  parajes  en  que 
se  descubre  claramente. 

Los  prismas  citados  de  feldespato  compacto  que  son  verdes  se 
encuentran  en  el  p6rñdo  verde  antico^  que  es  una  roca  verde.  EIl 
gris  verdoso  que  pasa  á. verde  montaña  del  pais  de  Wális,  le  lla- 
mó Saussure  el  pad^,  Piulaicpetra. 

II.  Variolite  6  sek  piBD!kA  de  Viruelas. 

Blanco  verdoso,  verde  montaña,  gris  verdoso,  de  humo,  de  per- 
la y  azulado. 

En  granos  redondos  y  Qn  bolas  embutidas  é  incorporadas  en 
una  roca  compuesta  de  clorita  y  hornblenda  intimamente  mez- 
cladas. 

Por  dentro  poco  centellante:  textura  igual  6  astillosa  fina. 

Fragmentos  algo  agudos:  trasluciente  en  los  bordes. 

Duro,  resistente:  poco  pesado. 

Al  soplete  se  vitrifican  de  color  gris  verdoso  las  aristas  y  es- 
quinas sin  dar  glóbulo  perfecto. 

Se  halla  en  Suiza,  en  la  Francia  meridional  y  en  la  Saboja  y 
el  Piamonte,  en  piedras  rodadas  en  los  riós;  y  gastándose  la  horn- 
blenda y  la  clorita  quedan  salientes  los  granos  del  feldespato,  por 
su  mayor  dureza,  de  suerte  que  parecen  viruelas. 


CoucEKANiA.  NS»  +  KS'  +  4C  S^  +  lf^j9  S. 
Couzeranit,  Charfentier. 
Prismas  rectangulares  según  Br.  D.  mas  de  6. 
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Se  funde  en  esmalte  blanco.  Tiene  según  Bufrenoy 
Siliza  -  -  -  -  52,37 
Alumina  -  -  -  -  24,02 
Cal  -  -  -  -  11,85 
Magnesia  -  -  - .  -  1,40 
Potasa  -        -        -        -  5,52 

Sosa  •         -        -        -3,96 

Está  embutida  en  caliza  en  Couzerans  en  los  Pirineos.  Según 

algunos  es  epidota,  y  la  (fue^ifr  Br.  le  pareció  afine  con  la  cianita: 

su  composición  la  aproxima  mas  á  la  pnmera. 


Indianite,  Bournon. 

Blanco  y  blanco  agrisado:  granos  cristalinos  con  crucero  en  la 
dirección  del  prisma  rombal:  trasluciente:  infusible. 
Consta  según  Chenerix  de  Siliza    -        -        -    42,50 

Alumina  -  -  37,56 
Cal  •  -  -  15,00 
Oxido  de  hierro  3,pO 

Se  halla  con  granate,  hornblenda,  corundo  y  hierro  magnetice 
cQ  Carnate  en  la  India  Oriental. 


DlSCOLITA* 

Saussurite,  Jade,  Saüssttre. — Jade  tenace,  H. — ^Lemanit  de  la 
Metherie  del  lago  Lemano. 

Blanca  que  tira  á  verde  montaña,  á  gris  verdosa,  cenicienta  y 
azulada:  en  masas. 

De  lustre  de  nácar  que  se  acerca  al  de  vidrio  en  las  caras  del 
drucero. 

Textura  comunmente  astillosa  y  concoidea,  á  veces  granuda 
hojosa. 

Divisible  aparentemente  en  dos  direcciones  muy  oblicuas  segua 
Breithaupt 
D.  de  9  á  9, 5;  según  otros  de  6  á  7:  resistente.  «P.  de  S, 2  á  3, 5« 
Según  Klaproth  la  variedad  de  la  Suiza  se  fundió  al  soplete  so- 
lo en  las  aristas  y  esquinas  y  su  análisis  le  dio— - 

Siliza    ...        49 
Alumina   -        -        -    24 
Cal        -         -         -         10,50 
Sosa  -        -        -      5,50 

Magnesia       -        -  3,75 

Oxido  ¿Q  hierro         "      6,50 
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Br.  la  ha  llamado  dyskoUt  refíriéndose  á  la  dificultad  de  aver¡« 
guar  su  cristalización,  y  á  su  resistencia  para  partirse  y  fundirse, 
con  el  fin  de  que  no  se  confunda  mas  con  el  feldespato,  nefrita,  &c. 

Esta  es  la  que  constituye  el  tyerdt  di  Cársica  con  la  llamada 
esmaragdita  Kdniiger  Strahisfein,  W.  la  cual  no  es  mas  según 
Haidinger  que  hom blenda  verde  yerba:  las  únicas  caras  lustrosas 
que  muestra  al  partirla  son  las  paralelas  al  crucero  de  la  larga  diago- 
nal del  prisma  de  124®  30'.  Tiene  á  veces  granate  y  mucha  auji- 
ta  Verde  que  está  entre  lashojíllaade  la  h<ft*nblenda:  aumentándose 
la  aujita  resulta  una  mezcla  de  aujita  verde  yerba  granuda,  grana- 
te rojo,  y  muy  poco  saussurite.  A  veces  es  la  masa  negra  como 
en  Konsberg  y  en  Moravia,  y  se  pudiera  creer  que  era  homogé- 
nea; pero  bien  examinada  se  ve  que  sus  ejes  son  paralelos,  y  las 
caras  de  crucero  también  paralelas  á  las  diagonales  del  prisma  de 
124®  30'  de  la  homblenda  y  87®  5'  de  la  aujita.  Las  esmaragditas 
de  uu  verde  obscuro  están  mezcladas  con  piedra  de  Labrador  sin 
tornasoles,  y  las  claras  siempre  con  serpentina.  Según  esto  la  dia- 
Mas  de  Br.  es  un  ente  de  razón,  por  eso  nadie  la  ha  admitido: 
resulta  al  mismo  tiempo  que  no  se  equivocó  tanto  Wémer  en  lla- 
marla piedra  radiante  granuda. 


Erlan,  Br, 

Según  C.  Gmelin  consta  de  Siliza       ....     53,16 

Alumina      -        -       *  14,03 
Cal  .         .        •     14,39 

Magnesia     -        -  5,42 

Sosa         -        -        -       2,61 
Oxido  de  hierro    -  7,30 

Oxido  de  marganeso  -  0,63 
Wálchner  piensa  que  es  una  mezcla  mecánica.  Con  mica  toma 
un  aspecto  pizarreño,  y  forma  en  Schwar/enberg  en  Sajonia  den- 
tro del  gneis  mas  antiguo  un  trozo  de  mas  de  100  toesas  de  grue- 
so, y  á  sus  lajas  atraviesan  muchas  cintas  de  préhnia  coa  eqntb 
flúor,  homblenda,  cobre  amarillo  y  otros  varios  fósiles. 


Werneriana.  ^í  jS*  -f-  2  «4  iS 

Pyraniidal  Feld-spar,  M. — Lo  mismo  ó  Soapolite,  Prismato-py-» 
ramidal  Feld-spar  ó  Meionit,  Jam. — Schmelzstein,  Skapólith^ 
Mejonit,  W.— Tetraklasit,  Meionit,  HAüSM.—Wemerite,  Fa- 
ranthine,  Dip^re,  Maíonite,  H. 


í.    GhÍS  &  E4C ACOLITA-* 

l^af'añthiue,  tí.  (por  la  propiedad  de  perder  su  lustre  y  descompo': 
nerse  facilmcúte  al  ait^e).—- La  piedra  en  barras  de  mis  tabláís  es 
la  picnita. 

J^RÍMEAA  dt7BÉSPE€IÉi — ÉsTRÍAPA^ 

Gris  amarillenta  y  verdosa;  risra  yez  verde  montaña^  ádeiíuntf 
Y  esparrago  y  blanea  verdosa,  amarilleirta  y  agrisada. 

Rara  vez  en  masas:  por  lo  común  en  los  prismas  de  la  fig,  74 
lam.   Id. 

Varian  mucho  en  su  longitud  y  grueso  desde  la  forma  de  agu*' 

Í*as  hasta  el  fgrueño  de  un  dedo,  y  desde  muy  largos  hasta  .cortos: 
os  largps  á  veces  algo  encorvados,  y  con  rajas  transversales,  agru- 
pados etí  batras  6  atravesados,  con  fas  caras  laterales  rayadas  ñter" 
temente  á  lo  largo  y  lustrosas. 

Por  dentro  entre  lustrosa  y  poco  lustrosa  de  kistre  de  cera  que 
tira  al  de  vidrio  en  la  textura  compacta,  y  de  lustre  de  vidrio  que 
tira  at  de  nácar  en  los  cl^ceros. 

Textura  principal  estriada  angosta  algo  rasgada  de  doble  cruce<' 
to  paralelo  á  las  diagonales  6  sea  á  los  truncamientos  M  de  ks 
aristas  del  prisma  primitivo,  el  cual  es  bastante  claro  á  diferencia 
del  paralelo  á  las  caras  del  prisma  primitivo  d  que  es  confuso^  La 
c^ue  está  en  masas  es  también  estriada  divergente  en  ramilletes: 
las  caras  de  textura  rayadas.  La  transversal  desigual  de  grano  fine. 

Fragmentos  poco  agudos. 

La  que  está  en  masas  tiene  partea  separadas  en  barras  grjoesa» 
y  cuneiformes. 

Trasluciente  y  los  cristales  semitransparente^. 

Poco  dura  de  6, 75  á  7^  75;  la  descompuesta  solo  raya  al  eSpá*' 
fo  calizo?  poco  resistente.  P.  2, 12  de  una  blanca  cristalizada  de 
Finlandia,  según  M. 

Se  descompone  fácilmente  y  pudiera  dividirse  en  fresca  y  deS' 
tompuesta  como  la  ortoclasia. 

Se  pone  blanca  de  leche  antes  de  empezar  á  fundirse  y  loego  se 
ftinde  en  vidrio  blanco  enturbiado  por  las  vejiguillas.  En  el  tubcr 
abiei*ta  da  reacción  de  ácido  iluónco.  Con  oórax  se  disuelve  en 
vidrio  claro  con  efervescencia  continuada^  la  cual  se  repite,  aun- 
qtie  se  baya  fundido  antes  si»  bórax  hasta  que  se  acabase  la  efer-* 
Tescéncia.  La  sal  fosfórica  la  descompone  taúibien  con  la  misHNU 
Con  sosa  se  funde  muy  fácilmente  en  vidrio  elaro  tjue.  coa  m9» 
sosa  ni  se  esponja  ni  se  vuelve  iufusibhi. 

« 

"^  AliidWndo  á  ]« {brrrm  en  barráAV  af^ptaitento  de  lov oristiietf» 

»  7> 


Por  el  análisis  de  Laugiér  dio       Siliza      -        -     45 

Alumina      -         33 
Cal  -         -     17,6 

Se  halla  en  mantos  con  hierro  magnético  en  Escandinavia,  y  en 
Arendal  en  Noruega  con  el  mismo  y  feldespato,  cuarzo,  mica, 
granate,  aujita,  hornblenda,  piedra  radiante  y  espato  calizo,  y 
Hausmann  la  halló  en  la  Wermelandia  Sueca  en  un  manto  de 
hierro  espejado  con  espato  calizo  y  granate,  y  en  otro  de  cobre 
amarillo.  Aqui  pertenece  la  micarelle  de  Abilgoard  6  escapolita 
talcosa  de  otros,  la  cual  tiene  en  los  cruceros  escamas  de  mica  que 
se  acerca  á  talco,  agrisadas,  verdosas  y  parduscas,  que  desfiguran 
el  hábito  de  la  parantina  y  disminuyen  su  dureza  y  fusibilidad. 
La  nuestra  de  Zimapan  está  intimamente  penetrada  de  talco,  y 
será  de  algún  manto  de  pirita  sulfúrea  que  la  acompaña:  yo  la  to- 
ve  al  principio  por  berilo  achorladó:  se  funde  esponjándose  a! 
soplete  sin  fosforescencia. 

Segunda  subs^pecie. — ^Hojosa. 

Gris  verdosa  de  todos  grados  que  á  veces  se  acerca  á  verde 
montaña  y  espárrago:  rara  vez  negra  agrisada  y  de  pez.  Los  cris- 
tales por  fuera  de  azul  celeste  á  veces. 
Cristales  como  en  la  anterior  medianos  y  adherentes. 
Por  dentro  poco  lustrosa  en  la  textura  transversal  que  es  desi- 
gual de  grano  pequeño  y  ñno,  y  lustrosa  en  la  principal  de  lustre 
medio  entre  vidrio  y  nácar. 

Textura  principal  hojosa  imperfecta  y  rasgada  que  cauSa  en  el 
fósil  un  viso  particular,  según  Br. :  á  veces  curva  de  doble  cruce- 
ro rectángulo  de  hojas. 

Partes  separadas  granudas  erandes,  medianas  y  prolongadas. 
Fuertemente  trasluciente.  P.  2,743  según  Ekeberg  quien  obtu- 
vo por  el  análisis        Siliza     ...    46,00 

Alumina  -  -  28,75 
Sosa  ...  5,25 
Cal  .  -  -  13,50 
Oxido  de  hierro  -  0,75 
Agua  ...  2,25 

Su  ddreza  dice  que  es  como  la  del  feldespato  y  que  al  soplete 
se  funde  sin  esponjarse,  al  contrario  de  la  parantina. 

Se  encuentra  según  el  mismo  en  Suecia  con  hierro  magnetice 
en  gneis. 

II.  Roja  6  paIlantiha. 

Color  rojo  obscuro  de  ladrillo,  que  se  confunde  coa  el  rojo  de 
Bgmgre  eláro. 


Bn  nuisafl  y  ea  prismas  largos  cuadrangulares^  algunos  en  agu> 
jas,  muchas  veces  encorvados  y  sin  apuntamiento:  por  fuera  áspe- 
ras y  mates. 

Por  dentro  poco  lustrosa,  casi  solo  centellante. 

Textura  desigual  de  grano  ñno  que  se  acerca  á  astillosa. 

Fragmentos  agudos:  opaca;  á  lo  sumo  poco  traalucieote  en  los 
kordes. 

Dura  en  poco  grado:  quebradiza:  poco  pesada. 

También  en  los  mantos  metálicos  de  Noruega. 

III.  Mbionita.* — Mejonit,  W, — Mei'onit,  H. 

Blanca  agrisada,  rara  vez  en  masas:  por  lo  común  en  los  pris> 
mas  de  la  fig.  74  lam.  12. 

Lios  cristales  pequetlos,  rara  vez  medianos,  adheréntes  y  agru^ 
pados,  lisos  y  resplandecientes. 

Por  dentro  resplandeciente  de  lustre  de  vidrio. 

Textura  hojosa  de  doble  crucero  rectangular  paralelo  á  las  ca^r 
ras  del  prisma. 

Transparente  6  semitransparente,  rara  vez  solo  trasluciente. 

Poco  dura  7,  75:  quebradiza.  P.  2,  61  de  Mohs. 

La  del  Vesuvio  en  chispitas  delgadas  despide  en  ciertos  puntos 
una  espuma  de  burbujas,  y  luego  entra  toda  la  masa  en  hervor  que 
dura  Isu^o  tiempo:  el  resultado  es  un  vidrio  blanco  lleno  de  ve* 

1*iga8.  El  b&rax  la  disuelve  lentamente  y  con  efervescencia  prol- 
ongada en  vidrio  claro.  La  sal  fosf&rica  la  descompone  con  efer* 
vescencia,  deja  un  esqueleto  de  siliza,  y  se  opaliza  al  enfriarse.  La 
sosa  la  disuelve  lentamente  con  mucho  esponjamiento  en  vidrio 
claro:  se  necesita  mucha  sosa,  y  la  bolita  se  mantiene  opaca  por  un 
lado.  Con  la  disolución  de  cobalto  se  funde  solo  en  los  bordes, 
donde  se  tlQe  de  azul. 

Se  halla  con  ceilania  y  nefelina  en  caliza  granuda  en  el  monte 
di  SomOf  junto  á  Ñapóles,  entre  los  f&siles  arrojados  en  otro  tiem* 
po  por  el  y  esuvio, 

IV.    DlPIRA.t 

Schmelzstein,  W.  (6  sea  piedra  fusible). -^Leucolite  de  Mauleon, 
LA  Metherie. 

Pe  un  gris  daro  de  perla  que  pasa  al  blanco  agrisado  y  rojizo. 

LUnuda  asi  porque  su  apuntamiento  es  menor  ó  mas  obtuso  que  el  de 
los  demás  fósiles  que  se  cristalizan  semejantemente. 

t  Asi  la  llamó  UaUy  por  la  fosforeaceooia  y  fusibilidad  que  experimenta  al 
mego. 
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En  masas,  y  Braoke  tiene  un  cristal  prismitico  exágono  apu»- 
ta4o  obtusamente,  que  es  mate  en  lo  exterior. 

Textura  longitudinal  lustrosa:  la  transversal  poco  lustrosa  entre 
yidrio  y  nácar. 

La  longitudinal  indeterminables  la  transversal  desigual  de  gra- 
np  pequeño  y  fino. 

Partes  separadas  en  barras  muy  delgadas  y  derechas. 

Sus  caras  de  separación  rayadas  á  lo  largo  y  lustrosa 

Trasluciente:  entre  í\\it^  y  s^midura  que  raya  al  vidrio:  muy 
quebradiza.  P.  2  63  según  Haüy. 

Las  barras  de  la  picnita  son  mas  gruesas;  y  tiene  ad^n^as  rajas 
transversales,  que  indican  textura  hojosa  encubierta,  pesa  mas  y  es 
infusible  sino  se  qsa  del  oxígeno, 

£chada  en  polvo  sobre  ascuas  se  nota  en  la  obscuridad  una  luz 
fosft^ríca  débil. 

'  Se  porta  como  la  escapolita  y  da  coipo  algunas  de  ella^  un  poco 
^c  agua  sin  perder  su  transparencia,  y  á  pesar  del  análisis  de  Vau- 
quelin  parece  ser  una  escapolita. 

l^ti  compi|esta  según  Vauquelin  de  Siliza     •        •        -60 

Alumina     -r        - '      24 
Cal  .        -         .     10 

Agua  -         -  2 

Se  cria  Junto  á  Mauleon  ei|  los  Pirineos  occidentales  en  una  es- 
patita  con  pirita  según  Brongi^i^t;  y-  sus  descubridor^  fileros 
L^lievre  y  Gillet  Laumpnt, 


(tlaucqlita.*   NS*  +  3  C  ij"  +  2  wi  í. 

Ponsta  según  Bergemann  de  Siliza  -        -    54, 5S 

Alumina  -  29,77 
Potasa  y  sosa  4,57 
Cal       -        -     11,08 

Be  halla  en  feldespato  compacto  en  vetas  en  el  lago  Baikal  eu 
Siberia,  y  se  acerca  al  lapislázuli  i^gua  Hartma^n, 


Ekebsroia. — Ekebergity  B. 

Br.  dice  que  no  es  mas  que  una  variedad  de  la  escapolita;  pero 
pe  opope  enteramente  la  fórmula  que  es  N  S*  +  3  C  S^  ^  ^j3  S. 

*  Piedra  azol. 


j 


DiPLojTA,*  Latrobit.  15^S  +  2  C  S  +  KS, 

Color  rosado  y  de  ñor  de  alvérchigo. 
En  masas  y  diseminada. 

Lustre  de  vidrio  que  tira  á  nácar  en  las  caras  de  crucero. 
Crucero  bastante  perfecto  por  las  caras  de  un  prisma  romboidal 
oblicuo  de  easi  93°  .30' f  é  imperfecto  por  la  cara  termioal:  traslu- 
ciente. D.  de  7  á  8.   P.  de  2,  7  á  9.,  8. 

Al  soplete  se  pone  blanca,  se  hincha  mucho  y  se  cuaja  en  los 
bordes  en  una  masa  ampoUosa,  y  poco  trasluciente.  Con  b&rax  da 
vidrio  blanco,  y  lo  mismo  con  sa)  fosf&rica,  flotando  un  esqueleto 
de  silizai  Cjon  sosa  da  también  vidrio  blancp,  ampollóse  y  traslu- 
ciente que  con  mas  sosa  se  vuelve  mas  duro  de  fundir.  En  la  bQ* 
jilla  de  platina  da  reacción  de  mairganeso. 
Tiene  según  C.  Q.  Qmelin  Silia»    ..        -        •        44,65 

Alumina   r        *  36,81 

Gal       *        *        -  8,29 

Potasa       <-        -r  6,57 

Oxido  de  marganeso  3,16 
Magnesia  con  marganeso  0,6^ 
Agua     -        -  2,04 

Se  cria  en  )a  i^la  de  Amitqk  en  la  costa  de  Labtadorr 


Nbvelina. 

Eombohedral  Fdd-spar,  M. — Romboidal  Felspar  Or  Nepheline, 
Jam. — Nepbelin,  W. — Nepheline,  H.  (por  la  nube  que. forma 
en  él  ¿cido  nítrico). — Sommit,  la  Mbthsrib. 

I.    COMÜF» 

Blanca  de  nieve,  agrisada,  amarilleiita  y  verdosa,  que  pasa  rara 
vez  á  gris  verdosa. 

En  masas  y  en  los  prismas  de  la  fig.  53  lam.  10:  también  ea 
tablas  exágonas  gruesas  con  las  aristas  terminales  truncadas. 

Los  cristales  pequeños  y  muy  pequeños,  siempre  adhereotes  y 
^upado^i;  sus  caras  lisas  y  resplandecientes  6  con  una  corteza  áih 
pera  y  píate. 

Por  dentro  lustrosa  de  lustre  de  vidrio. 

Textura  hojosa  de  doble  crucero  imperfecto  paralelo  á  las  caras 
de  un  prisma  rombal,  y  mas  imperfecto  en  la  dirección  de  las  ca-r 
nis  de  otro  segundo  prisma:  el  anicero  de  la  base  es  el  mas  per* 
fecto  á  Vfcesi  no  en  hojillas  delgadas  sino  en  laminitas  gruesas. 

f  Doble  por  los  dos  cruceros? 
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Fuertcmeule  trasluciente  que  llega  á  transparente. 

D.  7.   P.  de  2,  5  á  2,  6. 

Se  redondea  sobre  carbón  en  los  bordes  sin  hincharse  sensible- 
mente, y  sin  reducirse  á  glóbulo  perfecto  da  vidrio  blanco  y  am- 
polloso.  El  b6rax  la  disuelve  con  dificultad  y  sin  efervescencia 
en  vidrio  claro  y  blanco.  La  sal  fosfórica  la  disuelve  también  sin 
efervescencia  dejando  un  esqueleto  de  siliza;  el  glóbulo  se  opaliza 
al  enfriarse.  Con  sosa  se  hincha  primero  y  se  funde  después  en 
vidrio  blanco  y  ampolloso*  Con  la  disolución  de  cobalto  la  parte 
no  fundida  de  la  masa  en  polvo,  se  pone  gris  verdosa,  y  los  bordes 
fundidos  de  azul  agrisado» 

Arf\yedson  sacó  de  la  nefelina  del  Yesuyio,  Suiza    -    -    44,11 

Alumina  -  33,73 
Sosa      -     -     20,46 

Se  halla  con  meionita,  eeilania  y  vesuviana  en  las  pequeñas  ca* 
bidades  de  una  caliza  granuda  arrojada  por  el  Vesuvio  en  el  Som- 
nía,  y  también  en  cintas  en  las  rajas  de  una  especie  de  basalto  k 
Java  junto  á  Uoma  en  Capo  di  Bove, 

II.    PlEBRA   OLEOSA. 

Eleolita  (por  su  lustre  de  cera  tan  decidido.) 

Azul  de  patos  que  verdea  6  azulea  mas  6  menos,  y  roja  encar- 
nada que  se  inclina  algo  á  gris  y  á  veces  tira  á  pardo:  en  masas. 

Por  dentro  lustrosa  y  poco  lustrosa  de  lustre  de  cera. 

Textura  de  la  roja  concoidea  plana  é  imperfecta:  la  azul  k 
tiene  hojosa  imperfecta,  y  aveces  otra  transversal  astillosa  peque- 
ra. Br.  ha  sacado  de  un  fragmento  el  prisma  exágono  regular,  y 
aun  otro  también  exágono  mas  confeso  (será  truncando  las  aristas 
del  primero)  en  que  uno  6  dos  cruceros  se  consiguen  mas  fácil- 
mente que  los  otros  dos  6  el  tercero.  En  el  concurso  de  dos  cru- 
ceros de  casi  igual  lustre  de  ambos  prismas,  es  donde  se  ve  el  viso; 
también  ha  ob^rvado  otro  crucero  mas  claro  de  la  base  compues- 
to de  láminas  paralelas,  que  no  son  divisibles  mad  que  hasta  Gier« 
to  punto,  como  se  sabia  tiempo  hace  de  la  aujita,  y  como  sucede 
con  la  pirita  magnética,  dicroita  y  ortoolasia* 

Fragmentos  poco  agudos. 

Traduciente  en  poco  grado,  y  la  azul  pulida  en  forma  conveza 
da  un  viso  particular  parecido  al  del  ojo  de  gato. 

D.  7,  75:  poco  resistente.  P.  de  2,  54  á  2,  61. 

El  polvo  hace  mucha  jaletina  con  los  ácidos.  Por  A  en  el  ma- 
tracito  da  alguna  agua  sin  mudar  de  aspecto  ni  perder  so  transpa* 
vencía.  Sobre  carbón  se  funde  con  bastante  facilidad  é  hinchan* 
dose  al^o,  en  vidrio  blanco  y  ampolloso.  El  b6rax  la  disuelve  al 
principio  fácilmente  como  á  la  mesotipa  dejando  una  substancia 
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semitransparente  que  es  menester  macho  soplo  para  disiparla.  Lat 
sal  fosfórica  la  disuelve  con  much^  dificultad  dejando  un  esquele- 
to de  suiza,  y  el  gl6bulo  se  opaliza  al  enfriarse.  Con  sosa  forma 
con  mucha  dificultad  Vidrio  duro  de  fundir,  y  que  cuesta  mucho 
poner  claro.  Cqn  la  disolución  de  cobalto  se  pone  azul  en  los  bor- 
des fundidos. 

Ch.  Gmelin  en  carta  escrita  á  Br.  le  noticia  haber  sacado  de  la  de 
Launrig  en  Noruega    Siliza    -       *.    .    -    44,19 

Alumina  -  ^  34,42 
Sosa  ...  16,88 
Potasa        -        -  4,73^ 

Se  cria  en  Noruega  en  sienita  con  esfena  y  jergones. 

Convengo  con  Br.  en  que  seraa  un  género  la  piedra  oleosa  y  la 
nefelina,  sin  que  se  apure  por  los  caracteres  de  las  especies,  pues 
ademas  del  color,  textura,  dureza  y  criaderos  que  también  suele 
citar  cuando  quiere  hacer  especies  diversas  ¿que  mejor  carácter 
puede  darse  que  la  misma  dificultad  que  habrá  tenido  para  sacar 
los  cruceros  de  la  eleolita?  Químicamente  son  dos  especies  bien 
claras:  una  que  es  silicato  de  natrón^  y  otra  en  que  se  substituye 
potasa  á  una  parte  de  la  sosa. 


Itneria. — Itnerite. 

Gris  cenicienta  y  de  humo  que  verdea  y  amarillea,  rara  ver/, 
gris  azulada. 

En  masas  hojosas  y  diseminada. 

Textura  concoidea  plana  6  astillosa:  raspadura  blanca. 

Trasluciente,  á  veces  solo  en  los  bordes. 

Calentada  da  agua  en  el  matracito.  Se  funde  fácilmente  hin-^ 
chándose  mucho  y  despidiendo  gas  sulfuroso  en  vidrio  turbio  y 
ampolloso.  Con  bórax  da  fácilmente  vidrio  blanco.  La  sal  fosfó- 
rica la  descompone  dejando  un  esqueleto  de  siliza.  Con  sosa  da 
vidrio  turbio.  Con  disolución  de  cobalto  se  pone  azul  en  los  hora- 
des fundidos.  Se  acerca  su  composición  á  la  de  la  nosiana. 

Se  cria  revuelta  con  hornblenda,  hierro  titánico  y  aujita,  y 
acompañada  de  melanita,  esfena,  &c.  en  una  roca  dolerítica  for- 
mando una  veta  en  otra  dolerita  arcillosa  mas  blanda  en  Kaiser-^ 
stuhl. 


EscoLECiTA  ANHIDRA. — ^Wasscrfueier  Scolezit,  B. 
No  se  mas  que  lo  que  dice  el  mismo  que  la  de  Porgas  eepor* 
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ia  al  sopiéte  como  la  IVemeriana  del  mismo  paraje,  so/o  qtíc 
da  algo  mas  fácilmente  vidrio  claro  con  sosa. 


Anoaluciña. 

f  rismatic  Andalusite^  M,   Jr  Jam. — ^Andalusit,  W.  y  otro».-^ 
Feld-spath  apyre,  H. 

Roja  encalmada  que  se  acerca  i  veces  á  una  especie  de  gris  de 
perla. 

En  masas  y  en  prismas  cuadrangulares  coma  los  de  ha  fig.  7^ 
lam.  12. 

Cuando  crecen  tas  caras  c  resulta  ún  biselamiento  obtuso,  pues- 
tas sus  caras  sobre  las  aristas  mas  agudas. 

Lo5  cristales  rara  ve/  grandes,  por  lo  coraüTr  medíanos  y  pe- 
queík»s  casi  siempre  embutidos  y  de  superfície  áspera^ 

Por  dentro  lustrosa  en  poco  grado,  y  en  la  textura  transversal 
poco  lustrosa  de  lustre  de  vidrio  que  se  inclina  al  de  cerx. 

Textura  principal  imp>erfectamente  hojosa  de  doble  crucero  im- 
perfecto paralelo  á  las  caras  del  prisma  y  otro  muy  confuso  á  k 
corta  diagonal:  la  trasversal  desigual. 

Poco  trasluciente:  D.  de  9  á  9,  5.  Poco  resistente.  P.  de  3  í 
8,  2. 

Por  s!  sola  se  blanquea  en  partes  sin  ñindirse  ni  en  chispitasf  del- 
gadas ni  en  polvo.  El  bórax  la  disuelve  con  diñcultad  aun  en  pol- 
vo, dando  vidrio  claro  y  blanco.  La  sal  fosfórica  la  descompone 
«así  solo  en  los  bordes,  y  Id  parte  clara  del  vidrio  no  se  opaliza. 
Con  la  sosa  se  hincha  y  descompone  pero  no  se  funde:  la  sosa  se 
introduce  en  el  carbón  y  deja  une  masa  blanca.  Con  la  disolución 
de  cobalto  toma  un  azul  bastante  hermoso  ski  fundirse.  Con  Ááá» 
bórico  y  hierro  no  da  fosfuro  de  hierro. 

Consta  según  VauqueUodeSHiza    -        -        -    32 

Alumina  •  -  52 
Potasa  -*  -  -  d 
Oxido  de  hierro  -  2 

Con  Cuarzo  y  mica  en  micapizarra  y  según  alguno»  en  gneis: 
también  dicen  que  en  vetas  con  feldespato,  cuarzo^  mica  y  chorla 

Parece  que  se  descompone  en  un  fósil  gris  verdoso  y  anmn- 
llento  con  alguna  untuosidad  y  de  la  mi«n«  cristalización  que 
apenas  tiene  la  dureza  del  espato  flúor,  siendo  asi  que  la  andalu- 
ciña  fresca  tiene  siempre  por  lo  menos  la  del  tuarzo.  Y  asi  n^ 
nos  hemos  de  contentar  con  rayar  la  superficie  de  los  cri.staJeSr 
sino  procurar  penetrar  al  núcleo  fresco  que  suelen  tener  en  su  i»' 
tenor. 
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Primero  se  hallo  ea  Andalucía  de  donde  tomó  el  nombre,  y 
luego  en  Sajorna,  Francia,  y  Austria,  y  los  grandes  cristales  son 
«le  junto  á  Inspruck  en  el  Tirol. 


Piedra  aperlada.  , 

Emp3rrodoxer*  Quarz  (en  parte)  M. — ^Perlatein,  W. — ^Korniger 
Obsidian,  Br. — Lave  vitreuse  perlée,  H. — Piedra  espumosa  de 
SoNiTEScHMiD  y  mía:  véase  la  pag.  14  de  mi  traducción  de  las 
Tablas  de  Kársten. 

De  color  gris  de  perla,  azulado,  verdoso,  de  humo,  ceniciento 
y  rara  vez  anaarillento:  del  gris  de  perla  pasa  al  rojo  encarnado, 
de  ladrillo  y  al  pardo  rojizo;  del  ceniciento  al  negro  agrisado,  y 
del  amarillento  á  una  especie  de  amarillo  pajizo.  De  un  color  so- 
lo, 6  en  cintas  y  manchas. 

En  masas,  en  trozos  enteros  de  montañas  y  ampollosa,  y  las 
ampollas  esféricas  6  prolongadas  que  presentan  un  aspecto  fibroso 
(esta  es  mi  piedra  espumosa  á  modo  de  pénnez  de  la  pag.  54  de 
mis  elementos  de  Orictognosia.) 

No  se  percibe  la  textura  por  las  partes  testáceas  tan  delgadas: 
verisinfíilmente  será  concoidea  pequeña  (asi  es  la  nuestra).  A  ve- 
ces tiene  una  especie  de  textura  pizarreña  algo  gruesa,  y  á  ella  se 
arreglan  las  zonas  de  colores:  fragmentos  romos. 

Partes  separadas  granudas,  grandes  6  medianas,  esquinadas  y 
algo  prolongadas  que  encierran  otras  pequeñas  esféricas  compues^ 
tas  dé  testáceas,  concéntricas  y  muy  delgadas,  con  un  granito  de 
obsidiana  en  su  interior.  En  la  de  México  no  se  observan  mas 
que  las  partes  granudas  primeras,  que  con  la  simple  presión  de  los 
dedos  se  reducen  á  otras  mas  pequeñas,  de  las  cuales  algunas  son 
esféricas,  pero  macizas. 

Las  caras  de  separación  de  las  partes  granudas,  grandes  y  me- 
dianas son  curvas,  lisas  y  lustrosas  6  poco  lustrosas  de  lustre  de 
nácar. 

Es  mas  ingeniosa  que  solida  la  explicación  que  da  de  este  lustre 
Br.  queriendo  reunir  esta  piedra  con  la  obsidiana.  Dice  que  aun- 
que los  vidrios  de  relox  son  de  lustre  de  vidrio,  poniendo  uno  so- 
bre otro  dos  de  curvaturas  semejantes,  con  el  aire  interceptado 
producen  un  lustre  que  se  acerca  al  de  nácar,  y  cuatro  6  mas,  lus- 
tro de  nácar  perfecto^  pero  nuestra  piedra  aperlada  carece  absolu- 
tamente de  partes  testáceas  como  los  vidrios  de  reloX;  y  sin  em- 
jbargo  tiene  lustre  de  nácar, 

*  O  qat  9e  piensa  que  pertenece  al  fuego. 

3  A 
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Trufcvlucicnle  en  los  bordes,  y  aun  á  veces  del  todo. 
Scmidura  qne  pasa  -1  hiaiida:  agria:  muy  quebradiza. 
P.  de  2,  35  á  ^,  38  de  Br.  y  2,  27  mío. 
La  de  Tokay  en  Uniría  se  pone  al  fuego  blanca,  y  se  funde  coa 
dificultad  en  los  bordes  en  vidrio  blanco  y  ampolloso:  lo  mismo 
hacp  con  bórax  y  sosa,  y  ademas  con  efervescencia.  Con  sal  fosfó- 
rica deja  un  esqueleto  de  3Íli/a,  y  con  la  disolución  de  cobalto  ib 
pone  azul  en  los  bordes  fundidos. 

La  de  México  di6  á  Vauqiielin  Siliza    -        •         •    77,0 

Alumina     -        -         13,0 
Óxidos  de  hierro     ^        «^ 

y  marganeso         y        ' 
Potasa    -         -         -       2,0 
Cal     -        -         .  1,5 

Sosa       ...      0,7 
Agua  -         -  4,0 

En  Tbkay  forma,  montanas  enteras,  y  en  México  á  veces  una 
especie  de  pórfido  con  cristales  de  feldespato,  cuarzo  y  mica,  que 
alterna  con  otros  pórfidos  de  pómez,  piedrapez,  obsidiana  y  piedra 
arcillosa. 

Alterna  en  el  cerro  de  las  Nabajas  en  capas  horizontales?  y  on- 
deadas con  obsidiana:  las  delgadas  de  una  línea  con  otras  tam- 
bién delgadas,  y  las  mas  gruesas  con  otras  mas  gruesas  de  obsidia- 
na; notándose  lo  mismo  en  las  undulaciones  de  las  capas;  desuo'- 
te  que  son  demasiado  regulares  para  haberse  formado  por  la  via 
seca,  sin  decir  nada  de  lo  que  se  esponjan  una  y  otra  al  soplete, 
pues  la  piedra  aperlada  de  alli  se  hincha  con  la  mayor  facili- 
dad formando  excrecencias  y  ramificaciones  blaneas  tan  sutiles 
que  se  las  lleva  el  soplo.  En  esta  misma  hay  también  granitos  re- 
dondos embutidos  que  se  pudieran  tener  por  esferolita,  pero  se 
hinchan  al  soplptp. 


ESFEROLJTA.*    ■ 

Spharulit,  W, — ^Equinolita?  Véase  la  pag.  31  de  las  tablasdcKír- 

sten. 

Parda  y  gris,  como  parda  rojiza,  cetrina  y  de  pelo  quepa»^ 
gris  amarillenta,  y  á  amarilla  de,  guisantes  y  de  isabel:  la  parda 
rojiza  se  confunde  con  una  especie  de  rojo  de  ladrillo;  y  Iagri9 
amarillenta  con  gris  de  perla,  azulada  y  azul  de  espliego. 

En  bol^s  imperfectas  embutidas,  y  en  granos  mas  o  menos  r«- 

*  Por  8U  figara  esférica. 
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¿andas  agnipfados  á  veces  en  forma  arríndnada  de  todos  tamaiiOvS« 
A  veces  está  aplastada  la'superñcie  de  las  bolas  sobresalienio  ha- 
cia fuera  las  ñbras  &  estrías;  y  asi  forman  estrellas  en  el  pVfido 
de  base  de  piedra  aperlada,  y  Br.  ha  visto  pefda/os  en  qué  estabart 
libres  las  estrias  por  haberse  descompuesta  el  p&rfida  que  las  en-» 
volvia. 

Por  fuera  lisa  con  un  rctestimíento  fiíM),  blanco  de  leche,  o  ás- 
pera. 

Por  dentro  de  poco  lustrosa  hasta  casi  mate  de  lustre  de  vidrio, 
Textuí^  igual. y  astillosa,  6  imperfectamente  fibrosa  y  diver- 
gente en  estrellas. 

La  primeva  da  fragmentos  indeterminados,  y  la  segunda  cunei- 
formes. Detesta  se  puede  decir  que  propende  á  formar  partes  en 
barras  cuneiformes. 

Opaca,  6  á  lo  sumo  trasluciente  en  los  bordes. 
D.  de  9  á' 9,  5:  agria:  quebradiza*^  P.  2^,  4  de  la  fibroíía,  y  2,  á 
de  la  compacta. 

A\  soplete  es  casi  infusible,  y  solo  empieza  á  sterlo  en  los 
bordes. 

Se  halla  en  el  p&rñdo  aperlado  y  de  piedrapez,  hasta  ahora  solo 
embutida  con  pequeñas  porciones  de  mica  y  feldespato. 

La  de  México  la  llamé  equinoiita  por  estar  revisticYido  loS 
grandes  huecos  de  la  obsidiana  en  forma  de  eras  6  cuadrltos  pira- 
midales muy  obtusosy  ó  hemisféricos  con  unr  globulito  en  el  me- 
dio imitando  á  los  equinos  6  erízos.  Los  cuad ritos  se  formarían 
Kr  desecamiento  teniendo  la  forma  de  las  pirámides  de  marga  de 
ontmartre.  P.  3,  46  si  no  me  he  equivocado,  y  su  dureza  algor 
menor,  aunque  alguna  tiene  la  misma  que  la  esferofita,  quizá  por 
estar  also  descompuesta,  de  lo  que  no  haUa  Br.  i  mas  parece  c^ue 
con  el  tiempo  pierde  su  color  y  su  textura,  y  al  cabp  se  deshaoe  en 
una  arcilla  ferruginosa  de  color  pardo  cetrina  que  deja  los  hueco» 
Tacios.  Algo  de  esto  habrá  observado  BeUdant,  que  quiere  gene-> 
raímente  que  los  globulitos  estriados  del  centro  á  la  circúnferen-' 
cia  sean  de  feldespato,  bien  que  no  lo  confirma  el  análisis  de  laí 
esferolita  por  Fícino, quien  sacb  Sili/.a    -        •        -        -    79,I2r 

Almnina  -  -  -  12,00 
Potasa  y  sosa  -  -  3,58 
Oxídulo  de  hierror       -^  2,45 

Magnesia  -  -  -  1,10 
Pérdida  por  la  rusentacion    1,70 

Se  halla  eti  Glashütte  en  Ungria  en  piedra  aperlada,  junto  á 
Tharand  en  Sajonia  en  piedrape/,  y  en  México  siempre  embutí-' 
da  en  obsidiana^  6  en  sus  oquedades. 
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PlEDRAPEZ. 

Empírodoxer  Quarz  (en  parte)  M. — Pechstem,  W. — Petrosüex 
rcsinite,  H. — Trachyte  vitreuse  (en  parte). 

Verdinegra,  verde  montana,  puerro,  pistacho,  aceituna  y  aceite: 
del  verdinegro  pasa  á  negro  de  cuervo,  azulada,  agrisado,  gris  ce- 
niciento y  de  humo  y  rara  vez  á  un  medio  entre  a«ul  de  añil  y  c!e 
prusia:  del  vertie  aceituna  pasa  al  pardo  de  hígado,  cetrino,  roji- 
zo y  rojo  de  sangre  claro.  Todoif  estos  colores  son  siempre  apa- 
gados y  obscuros,  y  rara  vez  están  en  cintas,  nubes  y  manchas. 

Casi  siempre  en  masas,  aunque  también  se  halla  ampollosay 
celular. 

Por  dentro  generalmente  lustrosa  que  pasa  á  poco  lustrosa  y 
aun  á  centellante:  la  roja  tiene  menos  lustre,  y  mas  la  negra  y  la 
verde:  el  lustre  está  entre  vidrio  y  cera  dominando  ^  áltima 

Textura  concoidea  imperfecta  grande  y  plana  6  pequeña:  de  es- 
ta pisa  á  desigual  de  grano  grueso,  y  á  veces  á  astillosa  gruesa,  y 
según  Rr.  á  hojosa.  La  concoidea  es  la  que  tiene  mas  lustre  y  me- 
nos la  astillosa. 

Fragmentos  algo  agudos. 

La  verle  tiene  partes  granudas  esquinadas  prolongada^  &  aplas- 
tadas y  medianas,  á  veces  en  barras  gruesas  y  cuneiformes  de  tex- 
tura longitudinal  hojosa  confusa  y  color  mas  claro,  y  perpendicu- 
larmentc  al  eje  concoidea  y  color  mas  obscuro,  lo  cual  le  parece 
á  Br.  una  prueba  de  propensión  ^.cristalizarse;  también  la  hay  de 
partes  testáccas  gruesas  y  planas  en  la  dirección  de  la  base  de  los 
cristales  según  Br. 

Las  caras  de  separación  de  las  partes  granudas  son  lisas  y  los- 
tro¿5as,  y  algo  curvas. 

Generalmente  poco  trasluciente,  y  la  negra  solo  en  los  bordes. 

Semidura  de  6,  25  á  7:  algo  quebradiza.  P.  de  2,  O  á  2,  3. 

Las  picdraspez  de  Arran  y  Meissen  con  bisulfato  de  pota»y 
espato  flúor  comunican  á  la  llama  según  Túrner  un  color  veras 
como  si  tuvieran  ácido  bórico. 

Se  descompone  al  aire,  y  pierde  su  trasluciencia,  color  y  lu^*^ 
Este  le  parece  á  Br.  buen  carácter  para  distinguirla  de  la  obsidians» 
porque  ignora  la  descomposición  de  ía  obsidiana,  que  yo  he  obser- 
vado hace  muchos  años.  En  efecto  se  cubre  de  una  capita  gn 
verdosa,  centellante  y  de  lustre  de  seda,  la  cual  penetra  en  sus  ra- 
jas muy  sutiles,  de  suerte  que  queda  dividida  en  barritas  tan  o^ 
gadas  que  algunas  parecen  fibras;  y  se  parten  al  través  feeiwaefl 
«on  los  dedos,  mostrando  solo  en  el  centro  un  circulito  ^ívl 
Por  esto  habia  creido  que  eran  un  principio  de  descomposición 
fibras  que  cortadas  oblicuamente  producen  el  viso  de  bronce  o 
latón  de  algunas  obsidianas:  mas  en  las  que  tienen  por  defuera 
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corteza  de  una  substancia  gris  verdosa  en  fibras  largas,  reetas  j 
paralelas,  lustrosa  y  con  aguas,  como  las  telas  de  seda,  que  es  du- 
ra y  muy  resistente,  he  visto  que  no  se  hincha  al  soplete,  cuando 
se  hincha  mucho  y  con  lu/  fosfórica  el  resultado  de  la  descompo- 
sición de  la  obsidiana  en  una  especie  de  esteatita:  esto  favorece  la 
opinión  de  Br.  de  ser  la  esteatita  un  f6s¡l  regenerado.  También 
dice  que  forma  piedra  p6m&z  como  la  obsidiana,  y  en  efecto  al 
fuego  de  porcelana  da  un  vidrio  claro  lleno  d^  burbujas. 

Forma  pórfido  con  cristales  de  ftldespato,  rara  vez  de  mica  y 
bornblenda,  y  rarísima  de  cuarzo.  Es  muy  curioso  el  gris  cenicien- 
to de  Planiz  de  formación  muy  moderna,  con  pequeñas  porciones 
lie  una  especie  de  carbón  fósil  muy  penetrado  de  siliza.  Las  vetas 
de  obsidiana  de  Arrm  en  Escocia  de  ocho  pies  de  grueso,  serán 
probablemente  de  piedrapez. 


Obsidiana. 

Empyrodoxer  Quarz  (en  parte)  M. — Obsidian,  Lave  vitreuse  ob- 
sidienne,  H. 

L  Traslitcibnte. — Chinnpo  de  México. 

Negi'a  de  terciopelo  que  pasa  al  Yiegro  agrisado  y  al  gris  ceni- 
ciento y  de  humo,  y  por  otra  parte  al  negro  de  pez  ó  pardusco:  en 
México  es  por  refracción  verde  aceituna  y  pistacho  y  la  hay  en 
listas  alternas  con  la  negra,  y  son  comunes  los  visos  metálicos  de 
bronce  y  de  latón  cuando  se  parten  oblicuamente  las  fibras  que  se 
perciben  en  algunas. 

En  masas,  en  pedazos  romos  y  en  granos  esquinados  y  redon- 
dos: la  superficie  de  estos  áspera  6  lisa,  y  la  de  aquellos  áspera  ó 
surcada,  según  la  comparación  muy  exacta  de  Br.,  como  la  cortc^ 
za  de  algunos  árboles  frutales  viejos,  ó  con  las  impresiones  ma- 
yores ó  menores  en  forma  de  media  luna  ó  semicirculares  que 
describí  en  mi  primera  edición. 

Por  dentro  resplandeciente,  rara  vez  solo  lustrosa  de  lustre  de 
vidrio  perfecto. 

Textura  concoidea  grande  y  muy  perfecta:  tal  cual  vez  algo 
plana. 

Fragmentos  muy  agudos,  que  á  veces  se  acercan  á  rodajas. 

De  trasluciente  pasa  á  trasluciente  en  los  bordes. 

Dura  de  8,  5  á  9  según  Br. :  muy  agria:  quebradiza.  P.  de  2^ 
35  á  2,  39  según  Br. 
*Se  convierten  puestas  dentro  de  una  mufla  mas  6  menos  tiera* 
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pO)  en  pómez  mas  6  menos  perfecta,  y  algtmas  hasta  en  póme?! 
ridriosa  adquiriendo  un  volumen  cuatro  6  seis  veces  mayor;  y  así 
en  el  mineral  del  Monte  la  vitrifican  algunos  cuchilleros  y  la  re- 
ducen á  polvo  para  limpiar  el  hierro  y  el  acero.  Algunos  pedazo» 
de  junto  á  Zináparo  se  transforman  según  Sonneschr^id  en  un' 
minuto  con  solo  ponerlos  sobre  las  ascuas:  la  resistencia  de  la  de 
Péajamo  manchada  de  rojo  pardusco  provendrá  de  ser  refractario 
el  tritoxido  de  hierro  que  le  da  el  color. 

Al  soplete  se  convierten  con  luz  algo  fosfórica  unas  mas  pron- 
to que  otras  también  en  p5mez:  los  pedazos  que  mas  resisten  se 
vitrifican  dirijiendo  la  llama  á  sus  esquinas  ó  á  sus  bordes  aciidos. 

Un  análisis  de  la  obsidiana  del  cerro  de  las  Nabajas  dio  a  VaU' 

quelin.  Sil  iza  -        -        -  78 

Alumina  -        -       10     . 
Potasa  -        -    6 

Sosa  -        -        1,6 

.     Cal       .        -        .     1 
Oxido  de  hierro         1 

De  suerte  que  si  son  un  producto  del  fuego  debió  ser  mucho 
mas  intenso  que  el  de  los  hornos  altos  de  la  fundición  del  hierro, 
los  cuales  solo  producen  trisilicatos. 

Yo  creo  que  la  trabajaban  los  antiguos  como  en  el  dia  las  pie^ 
dras  de  escopeta,  lo  que  no  se  opone  á  la  descripción  del  Dr. 
Hernández,  pues  bien  podianr  cojer  los  pedazos  con  los  dedos  de 
los  pies,  y  á  cada  golpe  sacaban  una  punta  de  flecha,  una  lanceta, 
una  hoja  de  cuchillo  ú  otro  instrumento  cortante,  y  tos  restos  que 
ya  no  se  partian  como  ellos  querian  los  desechaban:  asi  encon- 
tramos tantos  pedazos  acanalados^  sobre  todo  en  el  cen*o  de  las  Na* 
bajas  donde  debió  haber  una  de  estas  fábricas,  y  existen  todavía 
mas  de  mil  po¿os  hundidos,  de  los  que  sacaban  la  obsidiana  se- 
gún Sonneschmid.  Se  halla  en  capas  en  traquita  con  piedra  aper- 
lada, dolerita,  pómez  y  lavas. 

II.  Tran9FAbsnti:« 

Sus  colores  son  azul  de  patos,  blanca  agrisada  y  parda  de  claro. 

En  masas  la  azul,  y  la  blanca  y  parda  en  granos  mayores  ó  me- 
nores de  superficie  lisa. 

Por  dentro  resplandeciente  de  lustre  de  vidrio  perfecto. 

Textura  concoidea  perfecta:  fragmentos  agudos. 

Transparente:  dura:  agria:  muy  quebradiza.  P.  S,  $6  según  Br. 

Color  y  transparencia  son  muy  característicos. 

Se  porta  al  soplete  como  la  anterior.  La  azul  de  que  hace  men^ 
cion  el  Dr.  Hernández  es  del  cerro  de  las  Nabajas;  la  blanca  y* 
la  parda  son  de  Siberia. 
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IsoFiRA,  Haidinger, 

Negra  agrisada  y  de  terciopelo  con  manchas  rojas:  lustre  de 
vidrio:  textura  concoidea:  raspadura  gris  verdosa:  opaéa:  agria: 
poco  atraida  por  el  imán. 

Consta  según  Túrner  de  Siliza.  -----    47,09 

Alumina  -        -        -        -         13,91 
Oxido  de  hierro    -        •        -    20,07 

Cal 15,43 

Oxido  de  cobre    -        -        -       1,94 
En  pedamos  limpios  de  dos  pulgadas  en  g^ranito  en  Cornuallis,  y 
se  parece  á  la  obsidiana  y  á  algunas  escorias  de  hierro. 


Talco.  M  Sk 

Prismatischer  Talk-Glimmer  (en  parte)  M. — Oemeíner  Talk,  W. 
Tale  (en  parte)  H. 

I.  Tebboso.  Nacrite,  Brononiabt. 

Blanco  verdoso  que  tira  mas  6  menos  á  gris  verdoso. 

Desmoronadizo  y  en  masas  6  revestimiento. 

Consta  de  partículas  escamosas,  pequeñas,  centellantes  de  lustre 
de  nácar,  y  mas  &  menos  coherentes. 

Muy  untuoso:  tizna  aleo:  ligero  que  conñna  con  poco  pesado. 

Es  muy  escaso  y  se  haUa  en  vetas  sobre  cristales  de  hierro  es- 
pático, galena,  pirita,  cuarzo,  &c.  6  en  los  respaldos  siempre  en 
pequeñas  porciones. 

II.  Común.    , 

Talk  laminairc,  H. — ^Talco  de  Venecia. 

Blanco  verdoso  que  tira  mucho  á  yeces  al  blanco  de  plata,  y 
mas  comunmente  se  acerca  á  verde  espárrago,  manzana  y  puerro, 
y  aun  al  azul  de  patos:  del  verde  manzana  tira  á  veces,  en  peque- 
ñas porciones,  al  verde  esmeralda  bajo. 

En  masas,  diseminado,  en  chapas,  arriuonado  y  en  racimos  y 
en  prismas  cortos  6  en  tablas  exágonas,  cuya  figura  confirman  las 
observaciones  ópticas  del  Dr.  Brewster.  El  talco  rombal  es  el  que 
Br.  ha  llamado  phüstinaj  por  su  viso:  color  gris:  crucero  por  la 
corta  diagonal.  D.  de  1  á  1,  5.  Sin()nimo  la  nienor  parte  de  la 
aníqfilita  hojosa;  y  añade  que  probablemente  son  festinas  muchos 
talóos  diseminados  en  partes  gruesas  en  serpentina* 
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Los  cristales  i^equefios  y  agrupados:  las  «aras  P  Haas;  las  dep* 
mas  rayadas  al  través. 

Por  dentro  lustroso  y  resplandeciente  de  lustre  de  nácar,  y  el 
blanco  de  pl^ta  de  lustre  semimetálico. 

Textxira  hojosa  curva, aveces  ondeada  de  simple  crucero,  y  aun 
hojosa  escamosa:  otras  pasa  á  estriada  ancha  6  angosta  y  muy 
angosta,  divergente  en  estrellas  6  entretejida. 

La  hojosa  da  fragmentos  en  rodajas,  y  la  estriada  cuneiformes 
y  en  astillas. 

Tiene  á  veces  partes  separadas  granudas  de  todos  tamaños:  la 
hojosa  escamosa  no  tiene  ningunas;  la  estriada  las  tiene  en  barras 
cunéiform?s,  gruesas  6  delgadas  según  el  ancho  de  las  estrias. 

Trasluciente  y  en  hojillas  delgadas  transparente.  Se  puede  es- 
cribir algo  con  61. 

Muy  blando  de  1  á  1,  25:  el  blanco  v  perfectamente  hojoso  1, 

Dócil:  se  separa  muy  fácilmente  en  hojillas  flexibles  sin  elasti** 
cidad. 

Muy  untuoso.  P.  de  2,  69  á  2,  77  según  Br.  Comunica  electri- 
cidad positiva  por  frotamiento  al  lacre. 

El  verdoso  trasluciente  de  Fahlun  no  da  agua  en  el  matracito, 
se  aclara  su  color  en  los  bordes,  y  se  queda  transparente  á  un  ca- 
lor moderado:  á  un  fuego  fuerte  se  blanquea,  se  vuelve  escamoso 
fino  en  la  superficie  y  se  redondea  en  los  bordes  en  una  masa 
blanca  y  ampollosa.  Con  b6rax  da  con  efervescencia  vidrio  claro 
del  color  verdoso  de  hierro  en  caliente,  y  queda  una  parte  sin  fun- 
dir que  luego  se  disuelve  sin  efervescencia  y  con  mucha  dificul- 
tad. La  sal  fosfórica  lo  disuelve  fácilmente  dejando  un  esqueleto 
casi  transparente  de  siliza,  y  el  vidrio  se  opaliza.  Con  9osa  y 
disolución  de  cobalto  se  porta  como  la  agalmatolita. 

Las  partes  constitutivas  de  un  ejemplar  de  San  Godardo  según 

Kláproth  son  Síliza 62,09 

•  Magnesia  ...        -         30,50 

Potasa 2,75 

Oxido  de  hierro  -        -        -  2,50 

Pérdida  por  la  rusentacion       -      0,50 

Behlen  halló  cromo  segunamente  en  los  verdes,  como  yo  en  el 
verde  esmeralda  de  Goatemala  ó  Centro-América, 

Se  halla  en  lajas  gruesas  de  micapizarra  y  pizarra,  6  delgadas 
en  dolomia  y  caliza  granuda,  y  en  cintas  en  serpentina,  talco  en- 
durecido y  otras  rocas,  donde  están  los  cristales  con  espato  cali- 
zo y  cuarzo. 

Sirve  de  base  al  afeite  blanco  y  rojo  el  mas  inocente,  y  en  al- 
gunas fábricas  de  cuero  para  pulir  los  guantes;  también  se  aplica 
superficialmente  á  las  figuras  de  yeso,  &c. 


ÍII.    EnHTJ8£CIB0* 

l^alkschiefer  (6' Talco  apizarrado  dé  otros.  )^ 

Por  lo  com'iin  gris  verdoso,  que  tira  á  bknoo  verdoso  y  amari-' 
lléniOy  rara  vez  á  verde  ^aceituna:  en  masas. 

Por  dentro  poco  lustroso  que  pasa  á  lustroso  ¿e  lustre  de  nácar*' 

Textura  pizarreña  curva  que  tir^  &  veces  á  hojosa  imperfecta. 

Salta  en  rodajas;  trasluciente  en  los  bcnrdes^  que  pasa  á  iraslu-* 
éiente.  .  <  # 

Muy  blando  de  1  á  2,  26:  bastante  dicH:  poco  resistente:  un-' 
tuoso.  P.  de  afy  78  á  2,  79  según  Br. 

Se  halla  también  pn  lajas  en  nfíontatias  de  pizarra  j  micapiiiar- 
ra  con  piedra  radiante^  cianita  y  estaurolíta. 

IV.    PíEDRA  OLLA». 

Lapis  Comensis,  del  lago  de  Como/  Lavezzo  de  los  Italianos,  de 
la  palabra  que  aigniñca  caldera^  porque  las  hacen  de  ella  como 
en  tiempo  de  Plinio^. 

Círis  verdosa  clara  ú  obscura,  que  pasa  á  treces  á  verde  puerro 
f  verdinegra:  eb  manchas  irfegúlafés^ 

'Én  grandes  masas  y  capas^  enteras. 

Por  dentro  poco  lustrosa  de  lustre  de  nácar  que  se  acerca  al  cíe 
cera. 

T^eittura  hojosa  curva  é  imp^fecta  y  también  escamosa,  que  pa*" 
ttn  como  en  la  verde  á  pí^rreña  por  lo  común  griiesaC- 

Fragmentos  romos  y  en  rodajas. 

La  gris  hojosa  escamosa  propende  á  formar  partes  grahudas^ 
^ttediatias  y  pequeñas. 

Mas  6  menos  trasluciente  en  los  bordes:  ralladura  blaníea. 

Blanda  2,  25:  perfectamieñte  d6cil:  redstente:  &i'a  y  al^  lín- 
luosa  al  tacto.  P.  2,  8. 

Al  fuego  se  endurece  sin  lAás  alteración.  En  tejas  gnx&íaj^  ei^ 
Inontañas  de  pizarra  y  serpentina. 

Se  tornea  muy  bien  para  hacer  ealderos  y  otras  vasijas  y  eha^ 
parz  los  hornos,  que  son  famosos  por  su  mucho  aguante  al  fuego, 

Br.  reúne  esta  y  la  anterior  separándolas  del  talco  por  su  mayor 
dureza  y  peso  con  el  nombré  de  talcopizan^. 

•  lapk  SipMw  de  la  isla  S^^^,  Siftiito  éñ  é^í¿ 
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Agalmatolita. 

Agalmatolith,  Klaphoth. — ^Bíldstein,  W. — ^Talc  glaphique,  H, 

Gris  verdosa  que  pasa  por  un  lado  á  verde  montaña  y  esmeral- 
da, casi  á  espárrago  y  aceite,  á  veces  á  blanca  verdosa,  y  por  otro 
á  gris  amarillenta  y  de  perla,  y  al  rojo  encarnado  y  á  un  medio 
entre  amarillo  de  ocre  y  pardo  cetrino.  Estos  colores  son  bajofly 
rara  vez  sabido»  y  á  veces  en  grandes  llamas:  ei^  masas. 

.  Por  dentro  mate  6  poco  centellante. 

Textura  en  astillas  grandes  y  planas,  6  imperfectamente  pizar- 
reña: la  primera  presenta  al  mismo  tiempo  textura  general  ea 
concoides  grandes  y  planas.  ' 

Fragmentos  algo  agudos  6  en  rodajas  imperfectas. 
Trasluciente  en  poco  grado,  á  veces  solo  en  los  boi*des. 
Adquiere  algún  lustre  con  la  raspadura. 
Muy  blanda  2:  entre  agria  y  dócil:  poco  quebradiza:  dgo  uo" 
tuosa.  P.  de  2,  80  á  2,  82  segon  Br. 

Én  el  matracito  da  agua  que  huele  á  requemo:  la  prueba  se  po^ 
ne  negra  como  sucede  con  la  serpentina  y  los  silicatos  de  magne- 
sia. Sobre  carbón  blanquea,  se  vuelve  escamosa  fina  en  la  super- 
ficie y  muestra  en  los  bordes  señales  de  fiísion.  Con  bórax  da  co» 
efervescencia  vidrio  claro  y  queda  una  parte  sin  fundir  que  luego 
se  disuelve  con  mucha  dificultad  y  sin  efervescencia.  Con  la  sal 
fosfórica  hace  al  principió  efervescencia,  luego  mengua  algo  la 
prueba  y  lo  que  queda  parece  indisoluble.  Con  sosa  se  hincha  J 
se  funde  en  vidrio  turbio  duro  de  fundir,  que  se  puede  mantenes 
claro  con  cierta  porción  de  sosa:  en  general  se  necesita  mucha. 
Con  disolución  de  cobalto  se  pone  roja  á  un  fuego  fuerte. 

Kláproth  sa€Ó  por  el  análisis  de  la  de  China — 

Siliza  -        -        -  54,50 

Alumina  -        -      34,00 

Potasa         -        -    6,25 

Agua        -        -        4,00 

Oxido  de  hierro  -  0,75 
Se  distingue  de  t&  esteatita  por  su  mayor  trasluciencia,  ¿urezi 
y  peso,  y  menor  fragilidad»  Toda  la  que  recibimos  de  China  n^ 
ne  yB.  trabajada  en  figuritas,  tazas,  vasos,  &o. ;  pero  algunas  son  de 
esteatita,  y  su  criadero  probablemente  será  en  montañas  prímiü* 
vas;  sin  embargo  en.los  pórfidos  del  echado  rojo  junto  á  Badea  ^ 
halla  diffoiniaadi»  on  pequeñas  porciones  un  fósil  semejante. 
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PlMELITA.* 

Vimelith,  Nickelhaltiger-Ttlk  von  Kosemütz,  B. — Véase  la  pa^ 
22  de  las  tablas  de  Kád*stcn. 

Verdegal  6  manzana:  en  masas,  en  cintas  y  en  revestimiento. 
Por  dentro  mate  6  poco  centellante  de  lustre  de  cera. 
Textura  igual  6  terrosa:  muy  blanda  que  pasa  á  desmoronadiza. 
Opaca  según  Kársten,  y  se  pega  algp  á  la  lengua:  untuosa  al 
tacto. 

En  el  matracito  se  poiie  nesra  y  da  agua  que  huele  á  petróleo: 
el  color  negro  proviene  del  carbón  que  se  quema  al  aire  libre,  des* 
pues  de  lo  cual  se  vuelve  la  masa  ffis  verdosa  tirando  á  parda. 
No  se  funde  sino  que  se  escorifica  en  ios  bordes  delgados  ponién- 
dose gns  obscura.  En  b6rax  se  disuelve  con  la  reacción  del  oxi- 
do de  niquelo,  y  después  dq  la  reducción  de  este  no  da  indicios 
de  cobalto.  Con  la  sal  fosfórica  da  en  corta  cantidad  vidrio  claro: 
si  se  echa  ma¿  sale  el  vidrio  teñido  por  el  niquelo,  y  queda  un 
esqueleto  de  siliza  flin  disolver.  Con  sosa  se  disuelve  mal  en  una 
masa  escoriosa  casi  redonda,  y  después  de  deslamado  el  carbón  se 
encuentra  mucho  niquelo  reducido. 

Observación. — La  propiedad  de  ennegrecerse  y  oler  á  empi- 
reuma es  tan  común  en  todos  los  fósiles  que  tienen  bastante  mag^ 
nesia,  que  rara  vez  ha  dejado  ie  observarla  Bercelio,  por  lo  que 
dice  que  debiera  examinarse  mejor  la  pimeliiay  á  no  ser  que  el 
oxido  de  niquelo  se  parezca  en  esta  propiedad  á  la  magnesia,  asi 
como  se  le  asemeja  en  las  dobles  sales  con  amoniaco  y  potasa. 
Su  análisis  dio  á  Kláprotb  Siliza        ....    35,00 

Agua  y  substancias  volátiles  38,12 
Oxido  de  niquelo  •  -  10,50 
Alumina  ...  -  5,00 
Magnesia        ...        1,25 

Cal 0,41 

Se  halla,  en  Silesia  en  compañía  de  la  crisoprasa  en  serpentina, 


OlMOLIA. 

Véase  la  pag.  30  de  las  tablas  de  Kársten.— -Cimolit — Creta  Ci* 
molia  de  rlixíio. 

Blanca  agrisada  que  tira  á  gris  de  perla:  al  aire  se  pone  rojiza 
Pn  nnasas:  mate  y  textura  terrosa  que  propende  á  pizarreña.. 

*  Kársten  la  Uajoafi  m  por  su  untuo«da4% 
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Poco  lustrosa  en  la  raspadura:  absorve  muy  fácilmente  la  grasa. 
P^láproth  sacó  dfi  esta;  Suiza      -----    63,00 

Alumina      .        r        -         -        23,00 

Agua       -        -         -        •         -     12,00 

Oxido  «le  hierro    -        -         -  1,25 

Bercelio  se  reñere  á  otros  análisis,  cuando  subordina  estas  tres 

substancias  al  talco.  Por  de  contadp  no  es  la  cimoHa  de  Teofrasto, 

pues  la  usaban  en  la  pinlum. 

Se  halla  en  las  islas  de  Milo  y  Ar^entiera,  Clmolia  de  los  anti* 
guopy  donde  la  ha  vuelto  á  encontrar  Hawkins. 

Sirve  para  quitar  las  manchas  de  las  telas  y  panos  mejor  queto* 
das  las  demás. 


CLoarTA* 
Prismatic  Tale-mica  (en  parte)  RL — Ghlorit,  W, 
I.  Terrosa.— Chloriterde,  W. 

Kntre  verde  montaña  y  puerro,  que  se  acerca  á  verdinegra,  f 
jrevde  montaña  obscuro,  rara  vez  á  verde  aceituna.  £n  el  cnader^ 
^uele  ser  azul  de  patos,  y  al  aire  adquiere  los  otros  colores. 

£n  masas,  diseminada  y  e^  revestimiento. 

Consta  di^  partículas  escamosas  fin^s,  sueltas  6  las  mas  veces 
coherentes,  centellantiss  6  poco  lustrosas  de  lustre  de  nácar. 

La  mas  coherente  4a  raspadura  verde  montaña  y  poco  lustrosa; 
po  tizna:  algo  untuosa. 

No  se  pega  casi  nada  á  la  lengua.  P.  1,  89. 

Se  halla  la  suelta  sobre  otros  íbsiles  y  en  lo  interior  de  los  crisr 
tales  de  roca  en  las  vetas  antiguas  de  felde^ato  en  la  Suiza  y  ea 
ios  Alpes  vecinos;  y  la  coherente  en  algunos  criaderos  y  vetas  ^ 
($ajonia  junta  con  li^  común. 

11.  CoMUN.-T-Gemeiher. 

De  color  mas  obscuro  que  la  anterior  y  también  entre  verde 
puerro  y  verdinegro:  en  masas  y  diseminada. 

Por  dentro  de  poco  centpUapte  á  poco  lutoosa  de  lustre  de  ai' 
car,  que  se  acerca  nüpcho  al  de  aera.  . 

Textura  en  el  primer  caso  terrosa  fina;  y  en  el  segundo  pasa» 
hojüsa  escamosa  también  fina:  fragmentos  romos:  opaca. 

Kaspadura  verde  montaña  elara  adquiriendo  alf^n  lustre. 

Blanda  y  muy  blanda:  d&cil:  poco  resistente;  no  se  pega  ál^ 
lengua:  poco  untuosa  y  poco  pesada. 
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La  de  Fahlun  da  agua  en  el  matracito  y  al  grado  de  calor  que 
fu  rule  el  vidrio,  ácido  flu6rico  que  tiñe  de  amarillo  el  papel  de 
feruambuco  y  deposita  siliza  sobre  el  vidrio.  Sobre  carbón  «se 
funde  en  bolita  negra  de  superficie  mate.  Con  bbrax  da  vidrio 
verde  obsc^uro.  La  sal  Í3sr&rica  la  descompone  dejando  un  esque- 
leto de  siliza  y  el  .vidrio  está  muy  teñido  de  hierro.  La  sosa  no  la 
disuelve  ni  se  hincha  con  ella^solo  se  redondea  en  los  bordes.  So* 
bre  platina  no  da  indicios  de  marganeso. 

Se  halla  en  mantos  de  hierro  y  cobre  en  IS^orucga,  Suecia  y  el 
Banato,  y  en  vetas  en  Sajonia,  y  en  el  cúmulo  de  estaño  de  AU 
tenberg. 


III.  Apizarrada. — Chlorítschicfer,  W. 

De  un'  color  medio  entre  verde  montaña  obscuro  y  verde  pner* 
ro  que  pasa  á  verdinegro  y  am»  á  negro  de  cuervo  6  verdoso:  rara 
vez  de  color  grisú;  en  masas  en  lajas  enteras. 

P0r  dentro  poco  lustrosa  acercándose  á  veces  á  lustrosa  de  lus- 
tre entre  cera  y  nácar. 

Textura  pizarreña  mas  6  menos  perfecta,  por  lo  común  curva 
Y  á  veces  ondeada;  rara  vez  es  la  textura  parcial  hojosa  escamosa^ 
siendo  k  general  pizarreña,  y  es  la  que  tiene  mayor  lustre. 

Fragmentos  en  rodajas:  opaca:  raspadura  gris  verdosa  hasta 
oasi  blanca  con  poca  variación  en  su  lustre^ 

Blanda  de  2,  5  á  3,  25:  dócil:  poco  resistente:  poco  untuosa. 
R  de  2,  6  á  2,  8. . 

I^l  análisis  de  la  apizarrada  di&  á  Vauquelin. 

Siliza     ....    26,0 

Magnesia    -        -     '  •  -  •       8,0 

Oxido  de  hierro      -        -    43,0 

Alumina    •..        -        -         18,5 

Muriato  de  potasa  -        -      2,0 

Agua  .        .        ^  2,0 

En  mantos  subordinados  á  la  pizarra  con  cristales  embutidos  de 

hierro  magnético,  grahate  fino,  rara  vez  mica,  hornblenda  y  mag^ 

nesiaespato. 

A  esta  llama  ahora  Br.  micapizarra,  y  á  la  micapizarra  de  antes 
gneismicapizarra.  ¡Como  se  juega  con  los  nombres^  que  debieran 
«er  mas  respetables! 

IV.  Hojosa.— Bttttrigcr,  W. 

Verdinegra  obscura,  y  tal  cual  vez  de  verde  aceituna  también  obs- 
curo: algunas  por  refracción  perpendicularm^nte  ú  eje  son  par- 
das y  pflüralelamente  6  á  lo  largo  verdeo. 
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Rara  vez  en  masas  y  diseminada,  por  lo  comuR  erístalizada  eo 
tablas  rombales  y  exágonos,  agrupadas  al  rededor  de  un  eje  que 
pasase  por  el  centro  y  dos  esquinas  opuestas,  y  formase  dos  conof 
tinincados  opuestos  por  las  bases,  6  en  cilindros  apuntados  cónica- 
mente en  los  extremos:  otras  veces  es  gtoboso  el  agrupamiento. 

Los  cristales  pequeños,  rara  vez  medianos,  adherentes  solitarios, 
&  agrupados  machos  irregularmente.  Las  caras  V  lisas  y  lustrosas 
de  lustre  de  nácar,  las  otras  rayadas  paralelamente  á  la  arista  de 
combinación  con  P,  y  poco  lustrosas  de  lustre  de  vidrio. 

Por  dentro  lustrosa  de  lustre  de  nácar. 

Textura  hojosa  curva  de  simple  crucero  paralelo  á  las  caras  P: 
4  veces  pasa  á  estriada. 

Fragmentos  indeterminados  ó  en  rodajas. 

Partes  granudas,  medianas,  pequeñas  y  finas. 

Trasluciente  en  los  bordes  ú  opaca. 

Raspadura  verde  montaña  clara:  blanda  que  se  acerca  á  muy 
blanda:  dócil:  poco  resistente  y  fácil  de  partir  en  la  dirección  del 
crucero. 

Algo  flexible  en  hojillas  delgadas  sin  elasticic)^. 

Algo  untuosa  y  poco  pesada. 

Se  halla  con  escasez  en  los  Al]>es  de  Suiza  y'del  Tirol  en  las 
mismas  vetas  antiguas  que  la  terrosa:  la  cristalizada  está  sobre 
grupos  de  feldespato  y  cristales  de  mica  guarnecida  á  Tecas  de 
cristales  de  rutilo  Qn  San  Grodardo. 


Tierra  de  Veroíta. 
Grünerde,  W. — ^Talc  zoographique,  H. 

Verde  celedón  de  todos  grados,  que  rtira  vez  se  acerca  á  verdi- 
BCgra  y  aceituna. 

En  masas,  rara  vez  diseminada,  comunmente  en  revestimiento 
sobre  cocos  de  ágata,  y  en  almendras  6  bolas  mas  6  menos  perfec* 
tas  llenando  los  huecos  de  almendrilla,  y  en  cristales  impropios 
prismáticos  de  augita,  y  los  gemelos  de  esta^  por  lo  que  piensa  Bn 
que  está  en  la  misma  relación  con  la  clorita  que  la  esteatita  con 
el  talco. 

Los  cristales  medianos  y  pequeños  siempre  embutidos. 

La  superficie  de  la  que  está  en  masas  lisa,  la  de  la  cristalizadik 
^si  áspera,  y  de  centellante  á  poco  lustrosa  de  lustre  de  cera. 

Por  dentro  siempre  mate. 

Textura  terrosa  fina  que  pasa  á  veces  á  desigual  de  grano  pe», 
queño:  fragmentos  algo  romos:  opaca. 

Adquiere  alg^D  lustre  en  la  raspadura  sin  mudar  de  colpr, 
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Muy  blanda  de  1  á  2:  d&cil:  poco  resistente. 

Se  pega  algo  á  la  lengua:  algo  untuosa.  P.  de  3,  5  á  ¿,  &. 

Oonüeue  según  Ktáprothbt  de  Verona^  Siliza      -        -    53 

Alumina     -  1,7¿ 

Magnesia        -      2 
Potasa         -         10 
Olkido  de  hierro  26,25 
Agua  -        -  6 

En  las  montañas  de  transición,  y  especialmente  en  el  trap  de 
CApas  de  la  formación  del  echado  rojo  en  almendrilla^  revistiendo 
los  huecos  6  llenándolos  del  todo  6  en  parte  con  espato  calizo^ 
zeolitA,  litomarga,  ágata,  &c. ;  y  la  cristalizada  en  una  arcilla  fer- 
ruginosa, que  se  acerca  algo  á  vacia;  también  se  halla  en  pórñdos 
nuevas  de  base  de  arcilla. 

Se  usa  en  la  pintura  al  fresco  y  al  temple,  porque  con  aceite  se 
obscurece  y  da  un  verde  muy  permanente  al  aire,  y  rusentada 
un  pardo  rojizo  hermoso  también  permanente;  los  Ronrianos  la 
Usaban  igualmente. 


Mica. 

.  ■ 

Rhombohedral  y  Hemiprismatíc  Tale-Mica,  M. — 'Climmer,  W. 
—Mica,  H.  y  Ph. 

Comunmente  gris  amarillenta  y  verdosa,  rara  vez  de  humo  y 
cenicienta:  del  gris  amarillento  obscuro  pasa  á  parda  de  tumbag.i' 
y  negra  de  pez,  y  del  claro  á  blanca  amarillenta  y  de  plata:  la 
gris  verdosa,  pasa  por  el  verde  puerro  y  verdinegro  á  negra  de 
cuervo,  y  la  gris  cenicienta  á  negra  de  terciopelo:  muy  rara  vez 
es  de  un  rojo  de  albérchigo.  bajo.  Las  de  un  verde  obscuro,  pardo 
6  negro  como  las  de  Siberia  son  de  un  eje,  y  lo  mismo  la  d^i  Ve- 
suvio  que  se  parte  tan  fácilmente:  las  micas  de  color  blanco,  gris, 
verde  bajo  y  amarillo  son  de  dos. 

En  masas^  diseminada  de  todos  tamaños,  y  en  tablas  exágonas 
y  prismas  rombales  oblicuos,  como  el  de  la  fig.  76  lam.  12. 

Los  cristales  medianos  y  pequeños,  rara  vez  grandes  como  lofi 
de  Monroe  en  Nueva  York,-  adherentes  por  las  cai*as  terminales, 
solitarios  6  agrupados  en  sartas  ó  prismas,  rarisima  vez  globosos  y 
en  rosas;  tal  cual  vez  atravesados. 

Las  bases  de  las  tablas  y  de  los  prismas  lisas  y  resplandecientes: 
las  caras  laterales  rayadas  al  trave»y  poco  lustrosas^  6  cubiertas  de 
Qcjpe  de  hierro,  6  de  una  corteza  blanquizca. 

Por  dentro  resplandeciente,  rara  vez  lustrosa  de  lustre  de  nácar, 
á  veces  semimetálico,  que  en  la  blanca  de  plata  pasa  á  metáHco.  ' 
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Textilfsi  hojosa  comim  6  escamosa,  rara  vez  phoa,  sino  títttí 
indeterminada  ú  ondeada  y  en  florones.  Un  crucero  perfecto  ^ 
raido  á  las  bases;  y  otros  imperfectos  jiaraleks  á  las  caras  M  y  c 
La  hojosa  en  florones  pasa  á  la  estriada  en  estrias  eortss^  anckósi 
angostas  divergentes  en  estrellas  6  ramilletes  y  rayadas  eo  fonní 
de  plumas. 

Fragmentos  de  la  hojosa  en  rodajas  y  de  la  estriada  en  astillai. 

La  que  está  en  masas  tiene  partes  sepandas  granudas  esquina- 
das, grandes,  medianas  y  pequeñas;  las  dos  primeras  saelen  ser 
prolongadas,  y  pasar  á  barras  cortas  y  cuneiformes  en  la  de  lei- 
tura  estriada. 

Las  masas  son  tUsslúcieiiteS  en  los  bordes;  las  hojiUas  delgada» 
traslucientes,  y  las  de  color  claro  aenütransparentes  y  trao^ 
rentes. 

Raspadum  blanca  6  gris.  Blanda  3,  de  la  fresca,  parda6gFb}  de 
lustre  de  nácar  6  semimetálico:  algo  dócil. 

Fácil  de  partir  en  la  dirección  de  las  hojas^  y  resistenle  es  la# 
demás:  flexible  elásticamente. 

Fina  y  lisa  al  tacto,  pero  árida.  P.  de  ii,  7  á  3. 

La  mica  blanca  de  plata  frotada  en  la- obscuridad  con  una  {^Q- 
ma  fosforesce  mucho  según  Br.  y  la  roja  de  albérchieo  muy  poca 

La  descripción  abraza  las  dos  especies  Rlumibokedfci  TtA* 
Mica  y  Hemiprismatie  Tale-Mica  de  M.,  6  ia  mita  de  tmeje 
6  romboedra,  y  la  prismática  de  dos. 

La  primera  de  Norte  América  que  se  halla  «i  granito  da  en  á 
matftiz  agua  sin  ponerse  opaca.  Al  grado  de  calor  que  funde  á 
vidrio  se  pone  blanca  metálica  plateada,  y  es  insignificaate  el  4ci- 
*do  flubríco  que  da.  Sobre  carbón  se  vuelve  blanca  de  teche  y  ti 
funde  solo  á  un  fuego  muy  fuerte  efí  lo  áltimo  de  los  bordes  ^ 
esmalte  blanco:  la  chispita  mas  delgada  no  se  puede  reducir  i 
glóbulo.  El  b&rax  la  disuelve  al  principio  con  alguna  eferveseeo- 
cía  y  después  sin  ella:  la  que  se  ha  rusentado  antes  hasta  ponerse 
opaca  se  disuelve  sin  ella.  La  sal  fosfórica  la  disuelve  por  ente- 
ro si  no  se  echa  mucha,  y  luego  se  descompone  dejande  un  J^ 
quetlo  esqueleto  de  suiza:  el  vidrio  se  opalijsa  después  de  muew 
soplar.  Con  la  sosa  da  escoria  blanca  que  se  puede  transformaren 
vidrio  claro  en  la  orilla  expuesta  á  la  llama.  La  disolución  de  co- 
balto la  pone  azul  en  los  bordes  fundidos. 

La  segunda  de  Brodbo  y  Fkibo  también  en  granito  da  en  ^ 
matraz  a^a  con  señales  claras  de  ácido  flu&rico^  al  grado  de  calor 
que  empieza  á  fundir  el  vidrio:  la  mica  tratada  de  este  modo^ 
pone  verde  obscura  y  mate,  y  áspera  en  la  superficie  por  la  aito 

2ue  corroe  y  arrastra  consigo  el  ácido 'flúbrieo  que  se  desprende. 
Lusentada  en  la  llama  al  soplete  se  vuelve  Uanca  pura  ¿agrisada 
conservando  su  lustfe;  pero  la  superficie  se  pone  desigual  poreif 
esponjamiento/  Se  rajan  laa^orillas  en  la  direciúon  délas  hojas  J 
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te  fundé  éií  vidrio  ampolloso  gris  áinariUénto.  Con  bórax  sé  di* 
suelve  fácilmente  en  vidrio  de  color  verde  de  hierro  y  con  efer- 
vescencia: la  rusentada  se  disuelve  sin  ella.  Con  sal  fosfórica  se 
hincha  en  un  esqueleto  transparente  que  no  se  percibiria  sí. no  hi« 
«iera  variar  h.  forma  globulosa.  Ecl¿ndo  poca  mica  se  disuelve 
del  todo  el  esqueleto  con  buen  sopló':  echando  mas.  Se  queda  sin 
disolver  la  mayor  parte:  la  bolita  ée  opalíza  al  enfriarse.  Con  sostf 
ée  hincha  en  escoria  esponjosa  primero  verde  y  luego  gris,  en  que 
solo  ia  parte  que  toca  á  la  llama  da  vidrio  transparente  algo  ver- 
doso. Sobre  la  hojilla  de  platina  muestra  fuerte  /éaccion  de  mar^ 
ipneso.  Con  la  disolución  de  cobalto  da  vidrio  negro.' 
Análisis  de  la  de  Kiniito  en  Finlandia  por  Rose 
Silíza        -        -        -        -    46,  se 
Alumina    ...        -        36,80 
Potasa       -        *    .    *        -      9y22 
Oxido  de  hierro     -        -  4,53 

Magnesia  ^        -        -        -    un  átomo. 
Agua  y  ácido  fluórico      -  1,81 

Íjos  experimentos  ópticos  del  Dr.  Brewstei^  y  Biol  han  mostrá- 
dio  que  las  micas  ejercen  diver^  acción  sobre  la  luz,  teniendo 
4nas  un  eje  sólo  de  doble  refracción  y  un  sistema  de  anillos  coIo« 
^dos,  y  otras  dos  ejes  y  dos  sistemas.  Soret  que  da  por  supuesto 
éeit  un  prisma  rombal  oblicuo  el  de  las  micas  de  áo^  ejes,  dice  que 
pasa  entonces  el  plano  de  los  ejes  por  la  corta  diagonal  deja  b¿le/ 
éomo  en  algunas  micas  de  Sueciá  y  de  Sibería;  y  en  el*  de  las  de 
^n  eje  pa^  por  la  larga  como  en  las  micas  de  S^n  Gódardo  en  la 
Suiza,  y  de  Altenberg  en  Sajonia.  Algunas  variedades  cristaliza- 
bas del  VeiSuvio  de  eolor  verde  bajo  y  de  otras  partes,  solo  tienen 
un  ej«  de  refraccioü. 

E^tas  son  las  que  puestas  entre  dos  turmalñías  cruzada^  dejan 
▼eral través, acercando  mucho  el  ojo,  una  cruz  neera:  tienen  con»¿' 
tantemente  magnesia.  Su  cristalización  es  el  prisma  exágono,  y 
las  mas  tieneiT  un  eje  repulsivo,  y  soló  lo  tienen  atractivo,  seguir. 
Beudant,  los  pequeños  prismas  verdosos  algo  untuosos  del  valle  di^ 
Ala  en  el  Piamonte. 

,  Las  micas  dls  dos  ejes,  que  An  las  mad/dejaii  Ver  en  lamihitaif 
delgadas  dos  sistemaá  de  anillos  colorados  cuando  se  meten  sijn* 
]^lemente  entre  dos  turmalhias  cruzadas  que  se  tocan;  fjerp  si  se 
apartan  lo  bastante  una  de  otra  para  darle  ubiá  inclinación  á  la  la- 
minita,  se  ven  los  anillos  atravesados  ^or  una  |ínea  negra:  estas  nd 
tienen  magnesia,  y  se  cristalizan  enprismas  rombales  de  6fP  y  120^ 
oblicuos.  Tienen  sus  dos  ejes  sieioipre  repulsivos,  cuyo  ángulo  varia 
én  las  diversas  micas;  siendo  muy  digna  de  atención  la  observacipxi 
de  Beudant,  que  cuanto  mas  abunda  el  hierro  disminuye  mas  el  án- 
gulo y  al  contrario,  de  suerte  que  en  la  mioit  violada  6  verdoitf 

S  © 


38d 

de  los  Estados  Uuidos  «[ue  no  tiene  hierro  es  el  ángulo  de  74^  í 
76°:  en  la  ferruginosa  de  Zinnwald  en  Sajonia  es  de  50°,  y  en  las 
demás  es  interixiedio.  Parece  pues,  prosigue  el  mismo  autor,  que 
en  la  mica  de  hierro  puro  deberla  ser  muy  pequeño,  acaso  entre 
20°  y  30  según  el  modo  con  que  decrece  en  las  micas  analizadas^ 
de  donde  se  percibe  que  si  se  agregase  á  este  compuesto  magnesa, 
no  seria  menester  mucha  para  que  coincidiesen  los  dos  ejes  ea 
uno  solo. 

Es  una  de  las  partes  constitutivas  del  granito-,  gaeis,  micapizar- 
ra  y  algunos  p6rñdos.  Forma  á  veces  nudos  y  ojos  en  estas  rocas 
con  cristales  embutidos  en  ellos  de  topaoio>  turmalina  y  otros  fb- 
siles.  Los  cristales  sueltos  suelen  estar  embutidos  en  caliza  sranu* 
da,  basalto,  vacia  y  adhercntes  en  las  piedras  que  arroja  el  V  esa- 
vio. La  hay  en  mantos  metálicos  con  estaSo  y  vóUran,  y  en  vetas 
antiguas  de  las  substancias  qjue  contienen  las* rocas  que  atraviesan. 

Se  halla  en  grandes  hojas  en  Solanos^  pero  no  sé  que  se  use 
para  vidrieras,  como  en  Siberia  y  el  Perú,  aunque  lo  añrman  Mob 
y  otros;  sin  embargo  parece  que  con  el  tiempo  se  enturbia,  por 
escaparse^  según  dicen,  el  ácido  fiuórico  con  algo  de  siliza. 


¿EFinOLITA  6  PIEDRA  DE   ESC  AHITAS. 

Lepidolith,  W. — ^Lithionglimmer,  B. — Mica  violet. 

De  color  rojo  de  albérchigo  claro  ú  obscuro:  el  claro  pasa  á  ro- 
sado y  gris  de  perla,  del  cual  se  confunde  por  el  gris  amarillenl» 
con  el  gris  verdoso. 

,'    Solo  en  masas;  y  su  forma,  cuando  se  halle  oristalizada,  seii 
prisma  rombal  oblicuo,  por  tener  dos  ejes  de  refracción. 

Por  dentro  poco  lustrosa  que  se  acerca  á  lustrosa  de  lustre  de 
nácar,  y  la  hojosa  grande  resplandeciente. 

Textura  hojosa  perfecta  en  la  mica  violada,  y  en  la  lepidoliU 
|)equena  y  fína  de  simple  crucero,  y  al  mismo  tiempo  astillosa  se- 
gún parece  en  la  transversal.  Pedazos  recien  sacados  muestru 
astillas  gruesas  en  la  textura  principal :  fragmentos  romos. 

Partes  granudas,  pequeñas  y  ñnas  en  la  lepidolita,  y  por  lo  me- 
nos medianas  en  la  mica  violada. 

Poco  trasluciente,  y  la  mica  violada  transparente. 

Blanda,  á  veces  casi  muy  blanda:  algo  dócil:  poco  resistente. 
P.  2,  8.  .. 

Wérner  ya  suponia  que  constaba  de  dos  fósiles,  uno  rojo  de  po- 
co lustre  y  textura  astillosa,  y  mica  mas  clara  de  mas  lustre  y  tex- 
tura hojosa.  Según  Br.  la  substancia  astillosa  se  asemeja  unas  V9- 
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«es  á  la  apatita  en  dureza  y  peso,  y  otras  á  otros  f&siles^  y  aun  á  U 
mica  granuda  hojosa. 

Da  agua  en  el  matracitOy  que  cuando  se  nisienta  la  prueba  se 
pone  muy  acida  por  impregnarse  de  ácido  flu&rico  que  tiñe  de 
amarillo  el  papel  de  fernambuco,  y  el  vidrio  se  pone  turbio  en 
muchas  partes  por  la  síHza  que  se  deposita.  Sobre  carbón  se  fun- 
de muy  pronto  é  hinchándose  en  vidrio  claro,  blanco  y  ampolloso. 
En  bórax  se  disuelve  pronto  y  en  abundancia  en  vidrio  claro.  La 
sal  fosfórica  la  disuelve  dejando  un  esqueleto  de  suiza,  y  la  bola 
se  opaliza  ai  enfriarse.  Con  sosa  se  funde  pronto  y  esponjándose 
en  vidrio  claro  algo  ampolloso.  Con  disolución  de  cobalto  se  pone 
azul  en  la  fusión.  Con  ácido  bórico  y  hierro  no  da  fosfuro  de 
hierro.  Con  bisulfato  de  potasa  ó  sulfato  de  amoniaco  y  espato 
flúor,  da  la  llama  roja  que  es  la  señal  del  lítion. 
La  mica  violada  de  Klein-Chursdorf  dio  á  C.  G.  Gmelin 
Siliza      ....     52,254 
Alumina      ...        28,345 
Liüna     .        .        ,        .      4,792 
Potasa  ...  6,903 

Oxidulo  de  marganeso      -      3,663 
Acido  fluórico       -        -  5,069 

Agua  -  "  -  • .  un  vestigio. 
La  mica  violada  se  halla  comunmente  con  estaño,  topacio,  beri* 
lo  y  los  demás  fósiles  de  la  formación  de  estaño:  la  lepidolita  á 
veces  con  algo  de  cuarzo,  feldespato  y  cristales  de  turmalina  roja; 
y  en  Moravia  forma  una  laja  sobre  ot|ra  de  cuarzo  colocada  sobr^ 
granito  grtfíco,  y  este  sobre  gneis. 


RuBELANA. — Rubellan,  Br, 

Se  halla  en  tablas  exágonas  con  mica  flexible  cristalizada  de) 
^ismo  modo*;  y  augita  en  vacia  en  Boemia. 


PlNIA.* 

Oieseekit— Pinito^  H. — ^Pinit  de  otros. 

Verdinegra,  mas  ó  menos  teñida  de  pardo  por  el  ocre  de  hierro 
de  que  está  cubierta  y  aun  penetrada. 

'  *  Bn  honra  del  Padre  Pini  quien  la  deaeiibrió  en  Báreno:  con  feldespato  en 
fSroenJandia  la  encontró  también  Qieseke  profesor  de  Dublinb 
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En  masas  y  en  prismas  exágonos  truncados  6  biselados  en  k» 
aristas  que  parecen  cilindricos  aunque  de  caras  lisas,  y  fx>r  lo  co* 
mun  pequeños  embutidos  y  atravesados. 

En  la  textura  transversal  lustrosa  en  poco  gra4o;  y  en  la  longi? 
tudii^a^  de  poco  lustrosa  á  centellante  de  lustre  de  cera. 

lii  textura  transversal  imperfectamente  hojpsa  de  simple  cru- 
cero paralelo  á  las  ¿ases  de  los  prismas;  }a  longitudinal  desigual 
de  grano  pequeño. 

Fragmentos  romjos^  y  la  que  está  en  sDasasHos  tien/^  en  rodajas. 

Las  ma^as  constan  de  partes  tesiáceas  planas  gruesas  y  delgadas 
reunidas  en  otras  granudas,  grandes  y  medianas. 

Muy  poGQ  trasluciente  en  los  bordes,  casi  opaca. 

Raspada  da  un  pjolvp  gris  claro,  y  el  sitío  de  la  raspadura  queda 
negro  azulado:  la  muy  penetrada  de  ocre  rojo,  lo  da  rojo  pardusco 
y  aun  casi  rojo  de  sangre. 

Blanda  que  pasa  á  muy  blanda:  dócil:  quebradiza;  algo  untuo* 
sa:  P.  d,  98  según  Kirwan. 

Humedecida  da  mucho  olor  arcilloso. 

En  el  n^atracito  da  alguna  humedad  sip  mudar  de  aspecto.  So- 
bre .carbón  $e  pone  blanca  y  se  funde  en  los  bordes  en  vidrio 
blanco  y  ampolíoso;  la  de  Auvernia  saca  algunas  manchitas:  la 
ferruginosa  se  funde  á  veces  fácilmente  en  vidrio  n^p'o.  Con  bó- 
rax se  disuelve  con  mucha  dificultad  aun  en  polvo,  formando  vi- 
drio claro  poco  teSído  por  el  hierrQ.  Xa  sal  fosfórica  na  obra  aen- 
siblemente  en  la  de  Auvernia  en  pedacitos,  90I0  saca  el  glóbulo 
tan  tinte  de  bierrp  mientras  está  caliente:  en  polvo  coa  mucho  so- 

Ílo  deja  un  esqueleto  de  siliza,  y  el  vidrio  se  opaliza  al  enfriarae, 
la  de  Groenlandia  se  descompone  mejor  con  la  sal  fqisíbrica,  y  e( 
f  idrio  hace  lo  mismo. 
Igegun  Stromeyer  tiene  la  Gis^uia,  Siliza  ...    46,07 

Alumiiía  -        -        33,8S 

Potasa  •        -      6,20 

Oxido  negro  de  hierro  S,35 

i^agnesia     •        -       1,20 

Oxido  de  Marganeso   1,15 

^  ^gua  .7         -      4,88 

Se  halla  en  Schneeberg  en  una  laja  de  cuarzo  y'ortpclasia  máf 

6  menos  descompuesta;  en  masas  en  la  tierra  de'poroelana  y  los 

cristales  en  granito,  y  según  Mohs  en  el  Delfinado  en  las  yetas  de 

pistacia,  axi&ita,  criáal  de  roca,  &c« 

Breití^aupt  ouiere  que  $us  prismas  sean  transformados  de  mica, 
porc|ue  nunca  los  {la  visto*  en  roca  fresca  sino  descompuesta,  y  el 
análisis  no  lo  desmiente;  y  ai^nque  la  mica  sea  mas  blanda  gene« 
raímente,  alega  el  ejemplo  del  antimonio  eris  que  es  blandoy  y  se 
transforma  en  oxido  amarillo  que  ea  semidur». 


«8» 

Fahlgnia. 

:Fahlumte,  Hisin«;bh. — Dichter  Trlclasit?  Haxtsm akic«— ^Trichr 
gite,  H.  y  Ph, 

Verde  aceituna  y  verde  aceite  pasando  á  amarilla^  parda  y  ne^^ 
gra:  la  que  yo  tengo  es  parda  rojiza  obscura. 

En  masas,  arriñonada,  y  rara  vez  en  prismas  exágonos  bien  cla^ 
roa. 

Mate,  y  eon  el  contacto  poco  lustrosa  de  lustre  de  cera. 

Textura  astillosa,  pasando  á  conc6idea  y  desigual. 

Trasluciente  en  los  bordea  ú  opaca:  raspadura  gris  amarillenta 
clara. 

Semidura  según  Hausmann:  la  que  yo  tengo  blanda  4,  5.  P.  de 
2,  61  á  2,  66  según  Hisinger. 

£n  el  matracito  da  agua  que  no  obra  como  acida.  Sobre  carbón 
^  pone  blanca  y  se  funde  en  los  bordes  en  vidrio  blanco  y  ampor 
lioso.  El  bórax  da  con  dificultad  vidrio  algo  teñido  por  el  hierro. 
La  sal  fosfórica  deja  un  esqueleto- de  siliza  y  vidrio  claro  de  color 
de  hierro  en  caliente,  que  en  frío  se  pone  blanco  y  se  opaliza^ 
Con  sosa  toma  un  aspecto  escoríoso  y  color  amarillento. 

£1  análisis  dio  á  Hisinger,  Siliza    -        .^        •        .    46,79 

Alumina  -  •  -  26,73 
Magnesia  -  -  -  2,97 
Protoxido  de  hierro    •  5,01 

O:i:ido  de  marganeso  •  0,43 
Agua  ...        13,50 

Se  cria  en  Fahlon  en  Su^eia  en  una  pizarra  ialcosa  con  cuarzQ, 
galena,  cobre  amarillo,  &c. 

Las  notas  de  la  parte  característica  están  tomadas  de  Haidingcr. 
Wálchner  y  Hártmann  la  describen  en  prismas  rombales  oblicuos 
de  100^  28'  y  de  109^  28',  y  la  cara  terminal  oblicua  formando 
con  la  arista  obtusa  lateral  101°  32',  6  lo  mismo  con  la  aguda,  con 
eruoero  paralelo  á  las  caras  del  prisma  y  aun  á  la  terminal,  lustre 
de  vidrio,  y  dureza  7. 

Cualquiera  verá  que  estos  caracteres  no  pueden  convenir  á  una 
misma  substancia,  y  la  confusión  proviene  de  haber  dado  el  mis- 
mo nomhtefahlunit  á  dos  fósiles  muy  diversos,  aunque  luego  se 
ha  querido  remediar»  llamando  al  uno  duro  y  al  otro  blando*  El 
resultado  ha  sido  un  ente  medio  de  razón,  que  es  el  que  creo 
describen  los  autores.  A  cada  paso  tiene  uno  míe  hacer  de  EdipOi 
lo  que  es  muy  singular  en  objetos  sensibles.  El  que  tiene  prisma 
y  crucero  de  110°,  es  el  fahlunite  duro  6  dicroita  según  Br.|  pero 
ao  es  aa  prisma  oblicuo»  sino  recto,  y  ee  mas  4uro, 
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Agmita.  NS^  +  2  F  SK—Athwúi,  K 

Mohs  la  describe  como  sigue: 

Negra  pardusca  &  de  pez,  y  gris  verdosa. 

En  cristales  como  los  de  la  íig.  78  km.  13,  con  la  diferencia 
de  carecer  de  las  caras  P,  /y/'  y  lo  mismo  en  la  parte  inferior;  y 
de  que  la  cara  h  es  muy  ancha  y  el  cristal  muy  prolongado  termi- 
nando en  punta,  de  donde  le  ha  venido  el  nombre,  de  suerte  que 
el  ángulo  terminal  es  de  28^  19'  según  Mitscherlich. 

Gemelos  paralelamente  á  h:  cruceros  claros  paralelos  á  M,  i  A, 

*  y  e. 

Superficie  h  rayada  irregularmente  á  lo  largo:  las  demás  car» 
no  muy  lisas,  de  lustre  de  vidrio. 

Textura  conc&idea  imperfecta:  opaca:  las  aristas  muy  agudas 
traslucientes,  y  de  un  hermoso  pardo  cetrino. 

Raspadura  de  color  gris  amarillento  bajo. 

D.  de  7  á  7,  5:  agria;  P.  3,  24  según  Stromeyer. 

üa  eu  el  matracito  agua  que  al  secarse  deja  en  el  vidrio  una 
mancha  que  desaparece  con  el  calor:  no  se  muda  el  aspecto  del 
pedacito  que  se  prueba.  Sobre  carbón  se  funde  fácilmente  en  bola 
negra  d^  lustre  de  vidrio.  El  bórax  la  disuelve  fácilmente  en  vi- 
drio teñido  por  el  hierro.  Lo  mismo  la  sal  fosfórica  dejando  un 
esqueleto  de  suiza  sin  disolver.  Con  sosa  sobre  carbón  da  vidrit 
negro,  y  sobre  platina  la  reacción  del  fnarganeso. 

Consta  según  Bercelio  de  Siliza     .        -        •        -    55,25 

Oxido  de  hierro  -  -  31,25 
Oxido  de  mai^aneso  -  1,0S 
Cal     -        -        -        -  0,72 

Sosa       .        -        -        ^     ^0,40 

Se  halla  en  Eger  en  Noruega  embutida  en  granito,  y  formando 
parte  Me  la  mezcla  de  sienita.  Si  los  pedazos  frescos  tienen  el 
hierro  en  estado  de  oxido,  habrá  de  separarse  de  la  piroxena,  pero 
si  está  en  estado  de  ox(dulo  deberá  juntarse,  suponiendo  que  él 
oxídulo  de  hierro  reemplaza  á  la  magnesia,  y  la  sosa  á  la  cal 


Piroxena.*  C  S'  +  M SK 


Paratomous  Augíte-spar,  M. — Oblique^dged  Augite,  Jam.  (6 
con  la  arista  del  bisel  oblicua,  á  diferencia  de  la  homblenda  que 
)a  tiene  recta). 


*  Etftraña  en  la  jurisdicción  del  fuegd. 
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A.  Blanca. — ^Weisser  Malacolith,  B. 

tfo  creía  hallar  en  ta  m¡neral6gia  y  geología  de  Cleaveland  ítf 
áescripcion  de  la  piroxena  blanca,  y  en  efecto  dice  que  se  halla 
en  Nueva  York  en  Eingsbridge  embutida  en  caliza  primitiva  en 
prismas  octágonos  con  dos  caras  opuestas  tan  anchas  que  parecen 
tablas,  y  son  pequeños  6  tienen  algunas  pulgadas  de  largo.  Su  ter- 
minación es  la  común  de  la  piroxena,  6  nueva  y  mas  complica'- 
da.  P.  3,  1  citando  á  Bruce.  Esta  misma  dice,  que  se  halla  roas 
frecuentemente  en  tablas  casi  rectángulas  mas  6  menos  truncadas 
en  dos  aristas  de  un  mismo  extremo  de  la  tabla:  se  funde  sin  mu- 
cha dificultad  en  vidrio  semitransparente.  Se  hallan  también  en  Sing- 
Sing,  prismas  exágono3  geniculados,  6  formando  rodilla  embuti- 
dos en  caliza  primitiva;  y  en  Brookfield  y  en  Washington  se  en- 
cuentra la  blanca  en  dolomía.  Esta  es  toda  la  descripción. 

Berthier  y  Mitscherlich  consiguieron  perfectos  cristales  blan- 
cos mezclando  siliza,  cal  y  magnesia  en  la  misma  proporción  eñ 
que  están  en  la  piroxena  blanca,  y  poniendo  la  mezcla  en  un  cri- 
sol con  carbonilla  al  calor  del  horno  de  porcelana  de  Seve.  Varias 
piroxenas  fundidas  y  dejadas  enfriar  lentamente,  se  cristalizan  y 
toman  un  aspecto  muy  semejante  al  que  tenían  antes.  Esto  lo  re-^ 
fiere  Mohs  con  ]a  mayor  indiferencia,  siendo  para  mi  el  argumen- 
to mas  fuerte  de  que  lo  esencial  en  los  fósiles  son  las  partes  cons- 
titutivas, y  que  la  cristalización  es  solo  una  consecuencia  y  no 
jEorzosa,  porque  no  siempre  se  cristalizan. 


B.  Vekm.— Sáhlia.  3  C  S^  +  2  M S^  +f  S\ 

Sahlit,  W. — ^Baikalit  (en  parte). — Pyroxéne  laminaire  gris  verr 
datre  y  Malacolithe,  H. 

De  un  medio  entre  gris  verdoso  obscuro  y  verde  montaña,  que 
pasa  por  un  lado  á  gris  verdoso,  y  por  otro  á  verde  puerro  y  ver- 
dinegro, y  aun  á  negro  verdoso  6  de  cuervo:  estos  colores  alternan 
en  cintas  claras  y  obscuras  paralelamente  á  los  bordes. 

En  masas  y  en  los  prismas  de  la  fíg.  44  lam»  10  de  las  mismas 
dimensiones  que  la  piroxena,  pero  el  crucero  terminal  es  mas  cla- 
ro que  en  ella. 

•   Los  cristales  medianos  y  pequeños,  rara  vez  grandes  y  generaí- 
mente  lustrosos. 

Por  dentro  la  textura  principal  lustrosa  y  aun  resplandeciente: 
la  transversal  peco  lustrosa  de  lustre  de  cera  que  se  acerca  al  dé 
nácar. 


'f  extúra  principal  bojoaa,  mas  6  mei^os  perfecta  j  plana:  ttneé- 
#08  como  en  la  augita:  la  transversal  desigual. 

Fragmentos  indeterminados,  á  veces  romboedros,  y  el  tercer 
crucero  los  produce  prismáticos  triangulares. 

Partes  separadas  granudas  grandes,  medianas  y  pe^ueGas. 
Fuertemente  trasluciente  en  los  bordea. 
Entre  dura  y  semidura,  á  veces  ya  dura. 
Poco  agria:  poco  resistente.  Peso  específico  de  la  verde  piíeirtf 
3,  26  sesun  Br. 
Su  análisis  di6  á  Hisinger  Siliza    •        •        *        •    54,18 

Cal  ....  22,7a 
Magnesia  -  '  •  -  17,81 
Oxí dulo  de  hierro       •  2, 1 8 

pxidulo  de  marganeao  -  1,45 
Éartes  volátiles  *        -  1,20 

Piertenece  á  mototaffas  primitivas,  y  se  halla  en  Silecia  y  en  No- 
ruega en  mantos  de  hierro  con  hombleüda,  mica,  augita,  granate^ 
talco,  espato  calizo,  &c.:  también  parece  propia  de  las  montañar 
de  serpentina.  La  primera  se  encbntr6  en  ka  minaa  de  piata  de' 
Sahla  en  Suecia,  de  donde  tom6  él  nombre* 


DioPsmA. 
Müssite,  Aklite,' Báikalit  (en  parte). — Pyroxéne,  H. 

dlanca  verdosa,  que  tira  algo  í  gris^  y  pasa  á  veces  á  gris  ver- 
dosa, y  aun  á  verde  montafia  bajo. 

En  masas,  y  en  los  prismas  de  la  fíg.  73  lam.  13;  pero  las  ca- 
ras A,  i  y /son  mayores  que  las  otras,  á  diferencia  de  la-  piroxena. 

Los  cristales  pequeños  y  medianos,  agriipados  de  varios  modos 
y  atravesados. 

Las  caras  anchas  rayadas  á  lo  largo>  y  las  angostas  lisas  y  lus- 
frosas  6  resplandecientes. 

Por  dentro  resplandeciente  de  lustre  de  vidrio. 

Textura  hojosa:  cruceros  como  en  la  augita.  A  veces  es  estriada 
ihuy  ancha  6  muy  angosta,  plana  6  curva  con  las  estrias  rayadas 
al  través:  fragmentos  agudos. 

La  que  está  en  masas  tiene  partes  separadas  testácéas  que  se 
acercan  á  barras. 

Fuertemente  trasluciente  qué  pasa  á  transparente. 

Dura  en  poco  grado  que  raya  al  espato  nttor^  y  no  al  vidrioFi^ 
Aiuy  poéo^ 
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Quebradiza.  P.  de  3,  27  á  S,  31  según  Hofimann  y  Haüy. 

La  piroxena  blanca  y  trasluciente,  la  diopsida  y  sáhlia  se  fun- 
den con  alguna  efervescencia  en  vidrio  blanco  semitransparente. 
El  bórax  las  disuelve  fácilmente  en  vidrio  claro.  La  sal  fosfórica 
las  disuelve  lentamente  dejando  un  esqueleto  de  siliza  y  el  vidrio 
claro  se  opaliza  al  enfriarse.  La  diopsida  se  mantiene  mucho  tiem- 
po transparentei  se  hincha  al  ñn  y  se  convierte  en  esqueleto  de 
siliza*  Con  sosa  en  corta  cantidad  se  hinchan  y  dan  vidrio  claro  y 
fusible,  que  con  mas  sosa  se  vuelve  opaco  y  mas  duro  de  fundir:  á 
cada  porción  de  sosa  que  se  añade  se  hinchan,  antes  de  empezar  á 
fundirse.  Con  la  disolución  de  cobalto  la  malacolita  blanca  de 
Finlandia  se  pone  en  los  bordes  fundidos  roja:  lo  mismo  hace  la 
diopsiída,  y  fundida  en  glóbulo  se  pone  violada;  y  otra  malacolita 
blanca  de  Noruega  da  un  azul  que  tira  á  rojo,  quizá  por  h  por 
ciento  de  alumina  que  contiene. 

M-  Laugier  saóó  de  ella        Siliza     -        -        -        -    57,50 

Cal  ...  .  16,50 
Magnesia  -  .  .18,50 
Hierro  y  marganeso     -  6,00 

Bonvoisin  la  descubrió  en  los  Alpes  del  riamonte  en  el  valle 
Ala  y  al  pie  del  Mussa,  en  vetas  que  armaban  en  serpentina  coa 
epidota  y  granate,  y  la  llamó  alalite  y  mussite,  las  cuales  reunió 
HaQy  en  su  diopsida,  y  luego  en  su  piroxena* 


CoCOLITA. 

K5rniger  Augit,  W.«^-Pyroxéne  granuliforme,  H.  que  es  lo  que 
significa  la  voz  griega. 

Su  color  verde  puerro,  que  pasa  unas  veces  á  verde  montaña,  y 
otras  á  verde  pistacho,  verdinegro,  y  negro  de  cuervo,  y  aun  á 
verde  aceituna  y  aceite. 

En  masas,  en  pequeños  granos  redondos  embutidos,  y  muy  ra- 
ra vez  én  prismas  rombales  y  exágonos  biselados  oblicuamente 
en  los  extremos,  ó  apuntados  con  cuatro  caras  obtusamente. 

Los  cristales  tienen  las  aristas  y  esquinas  redondeadas,  y  aun 
%Ia8  caras  convexas,  de  suerte  que  pasan  á  formar  granos  prolonga* 
ttos:  son  medianos,  rara  vez  pequeños,  y  están  embutidos  sólita* 
rios  como  los  granos,  ó  adherentes  en  grupos. 

Sus  caras  lisas  y  lustrosas,  ó  ásperas  y  fuertemente  centellantes. 

Por  dentro  lustrosa  que  se  acerca  á  resplandeciente  ó  á  poco 
lustrosa  de  lustre  de  vidrio  que  tira  mucho  al  de  cera. 

La  textura  de  los  cristales  á  lo  largo  imperfectamente  hojosa  de 

3  D 
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doble  crucero  poco  oblicuángulo:  la  transversa]  desigual  de  gran« 
fino:  fragmentos  mas  6  menos  romos. 

La  que  está  en  masas  tiene  partes  granudas  esquinadas  muy 
distintivas,  medianas  y  {pequeñas,  rara  vez  fínns,  que  se  separan 
por  lo  común  fácilmente  unas  de  otras:  las  canis  de  separación 
poco  ásperas  y  fuertemente  centellantes,  6  lisas  y  poco  lustrosas, 
A  veces  son  granudas  prolongadas. 

Trasluciente  del  todo  ó  en  los  bordes. 

Dura  en  poco  grado  que  raya  al  viririo:  muy  quebradiza. 

P.  de  3,  28  á  3,  33  según  Hoffmann.  La  granuda  mediana, 
muy  mezclada  con  cal  en  las  rajas  de  separación,  es  la  que  pcs6 
menos. 

Al  soplete  según  unos  infusible,  y  según  Link  las  chispitas  dai| 
yidrio  pardo  cetrino. 

Consta  según  V'auquelin  de   Siliza    r        r        r        -    50 

Gal  ...         24 

Magnesia       -         -         -     10 
Oxido  de  hierro  -         -  7 

Oxido  de  marganeso        ■?       3 
Alumina     -         -         -  1,5 

Bien  pudiera  referirae  á  este,  la  fórmula  de  Beudant  2  C  S^  + 
MSK 

Se  cria  en  Suecia  y  Noruega  en  montañas  primitivas  en  mantos 
de  hierro  magnético,  con  espato  calizo,  pistacia,  hornblenda  y 
granate  ordinario;  y  los  cristales  embutidos  en  caliza  granuda  y 
espato  calizo. 

La  que  está  en.masas  de  partes  granudas  coherentes,  pienso  que 
es  la  que  halló  Charpontier  en  los  Pirineos  subordinada  á  la  caliza 
granuda  en  lajas  de  300  toesas  de  grueso,  que  se  extendían  á  mas 
de  dos  leguas  junto  al  lago  de  PHerz,  por  lo  cual  la  Metherie  la 
llamó  PHerzolithe. 

El  célebre  portugués  d'Andrada  la  publicó  el  primero  con  el 
nombre  de  cocolita. 


Fassaite. 
Pyrgom,  Fassait  y  Pyroxéne,  H, 

29u  color  verdinegro  y  verde  puerro,  aunque  también  se  hall^ 
verde  espárrago  y  aceite. 

En  masas,  y  en  los  prismas  cortos  de  la  fíg.  78  lam.  13:  las  ca^ 
ras  M, y* y  ^  son  las  mayores. 

I{OS  cristales  embutidos  y  adherentes,  medianos  6  pequeño^. 
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Por  íuera  lisos  y  lustrosos.  ^ 

Por  dentro  poco  lustroso  de  lustre  de  vidrio,  que  sé  acerca 
mucho  ai  de  cera. 

Textura  desigual  de  grano  pequeño;  pero  también  se  nota  otra 
hoj.isa  de  doble  crucero  poco  oblicuángulo  como  en  la  augita. 

Fragmentos  poco  a«^udos. 

El  que  está  en  masas  propende  á  fornrar  partes  granudas. 

De  trasluciente  en  los  bordes  á  poco  trasluciente. 

Duro  en  poco  grado:  agrio:  quebradiza.  P.  3,  29  del  granudd 
y  3,  30  del  cristalizado. 

Al  soplete  se  porta  como  la  cocolita- 

Se  halla  en  roca  verde  én  el  valle  de  Fassa  en  el  Tíroí,  de  don- 
de tomó  el  nombre,  incorporado  con  espato  calizo  y  vesuvíana,  6 
adherido  simplemente  á  ella. 

Este  de  Wérner  es  diverso  del  de  Dolomieu,  que  era  una  espe- 
cie de  zcoiita. 

Todos  estos  son  piroxenas^  no  asi  la  siguiente,  según  Br« 


Onfacita.* — Omphacit,  Br¿ 

Color  entre  puerro  claro  y  montaña  subido,  que  á  veces  tira  á 
verde  yerba:  en  masas  y  diseminada* 

Forma  primitiva,  aunque  nunca  se  ha  hallado  cristalizada,  pris- 
ma rombal  de  casi  115°? 

Divisible  perfectamente  en  la  corta  diagonal  6  imperfectamente 
en  la  larga,  y  en  la  dirección  de  las  caras  del  prisma. 

Lustrosa  y  poco  lustrosa,  y  centellante  de  lustre  de  nácar  y  de 
vidrio. 

Textura  estriada  angosta  y  corta  que  pasa  á  hojosa  pequeña,  las 
mas  veces  entretejida:  la  transversal,  que  tiene  menor  lustre  des- 
igaal  de  grano  fino. 

Partes  granudas  pequeñas  y  prolongadas  de  la  que  está  en  ma- 
sas. 

Trasluciente,  á  veces  poco.  D-  de  7,  5  á  8,  25:  poco  resistente* 
P.  de  3,  1  á  3,  3. 

La  variedad  mas  clara  es  la  de  Teinach  en  la  baja  Estiria  con 
discolita  blanca  hojosa  reputada  comunmetíte  por  cuarzo,  granate^ 
mica,  cianita,  &c.  Unos  la  han  llamado  piedra  radiante  granuda, 
y  otros  esmaragdita. 

Al  soplete  se  altera  poco  su  color  sobre  carbón,  y  con  el  soplo 

*  Con  relación  á  stt  color  verdea  Plinío  dí6  este  nombre  qoien  aabt  á  q^tttfi 
fledn. 
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continuado  se  redondean  las  chispitas  formando  bolitas  de  escoria 
lisas  y  lustrosas. 

Tiene  según  el  análisis  de  Eiáproth  Siliza   -        ^        -  56,00 

Magnesia  -  -  18,50 
Cal  .  -  .  15,60 
Alumina  -  -  3,25 
Oxidulo  de  hierro  4,75 
Oxido  de  cromo  1,00 
Y  un  átomo  de  marganeso. 

Según  Haidinger  no  es  mas  que  augita  verde  puerro  compacta, 
de  textura  astillosa,  con  pocos  indicios  de  crucero,  que  se  cria  coa 
granate  rojo  en  Baireüth,  y  en  Saualpe  en  Carintia. 


HuMBOLDTiLiT,  CovclU  ¡/  Montictllu 

Consta  según  los  autores  del  pr&dromo  de  la  mineralbgia  vesu- 

Tianade  Siliza    -    -    -    -     54,16 

Cal        ....     31,67 

Magnesia  ...      s,83 

Oxidulo  de  hierro       2,00 

Alumina    -    -    -      0,50 

Pérdida  ...  2,84;  y  dan  la  f&rmula 
3  C  iS'  +  M  S^j  que  le  parece  á  Wálchner  inexacta  fundado  eii 
que  la  magnesia  es  base  mas  débil  que  la  cal,  y  la  base  mas  fuerte 
satura  generalmente  mas  ácido? 


C.  HsBENBSRGiA,  Hedenbergite,  C  <S'  +  f  S^. 

No  la  conozco:  Phillips  la  describe  con  los  cruceros  de  la  hom- 
blenda  lo  que  no  puede  ser:  da  por  P.  3, 15:  dice  que  según  Ber- 
celio  no  da  agua  por  si  sola  al  soplete,  y  se  funde  en  las  pinzas 
con  muy  ligera  efervescencia  en  vidrio  negro  y  lustroso,  y  con 
b6rax  en  vidrio  muy  teñido  por  el  hierro.  La  sal  fosférica  pro- 
duce lentamente  un  esqueleto  de  siliza  en  que  se  percibe  el  nácleo 
sin  descomponer,  por  su  color  negro:  el  color  de  hierro  del  vi- 
drio desaparece  al  enfriarse.  La  sosa  da  fácilmente  vidrio  negro 
que  con  mas  sosa  se  vuelve  mate  en  la  superñcie,  y  aguanta  mas 
sosa  que  las  otras  antes  de  escoriñcarse.  Trae  el  análisis  de  He- 
dcnbcrg,  á  quien  está  dedicada  y  no  el  de  Rose  que  es  el  de  la  f6r- 
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muía  inineneral6gica,á.  saber:     Siliza      •        -        «50 

Cal      -         -         -         22 

Bióxido  de  hierro    -    28 

6  lo  que  es  lo  mismo  Bisilicato  de  cal  -        47 

Id.  de  hierro       53 

Se  halla  junto  á  Tunaberg  en  Suecia  con  espato  calizo,  cuarzo 
/•mica. 

Para  Br.  no  es  mas  que  una  augita  verdinegra;  pero  Bereelio 
ha  querido  comunicar  su  celebridad  á  las  producciones  de  su  paÍ5. 


D.    PlROXENA  MAROANESÍFERA. 

Manganese-Spar,  M.  y  Jam. — Siliciferous  oxide  of  Manganese, 
Rothstein,  Manganspath,  Br*  en  18 17,  Kieselmangan-Spath 
ahora. 

Color  rojo  rosado  obscuro  6  muy  subido,  encarnado  y  casi  pardo 
rojizo  bajo. 

En  masas  y  poco  lustrosa  entre  vidrio  y  nácar. 

Textura  hojosa  plana  pequeña  y  fina  de  varios  cruceros:  frag- 
mentos algo  agudos. 

Partes  granudas  esquinadas  finas,  rara  vez  pequeñas:  cuando  ya 
no  se  perciben,  pasa  la  textura  á  astillosa  y  concoidea  plana,  casi 
igual. 

Trasluciente  en  los  bordes,  á  veces  mucho,  y  en  pedazos  delga- 
dos trasluciente. 

D*  de  5,  5  á  6,  25:  agria:  casi  quebradiza.  P.  de  la  de  Suecia 
3,  53  según  Bereelio  y  rlisinger,  y  de  la  de  Siberia  de  3,  66  á  3 
68  según  Br. 

Indisoluble  en  los  ácidos  6  muy  poco  disoluble.  No  sufre  alte- 
ración en  el  matracito  ni  sobre  carbón  mientras  no  empieza  á  fun- 
dirse, que  entonces  da  al  fuego  de  reducción  un  vidrio  semitrans- 
parente del  color  de  la  piedra;  pero  al  de  oxidación  se  forma  un 
glóbulo  negro  de  lustre  metálico  cuyo  color  vuelve  á  desaparecer 
al  fuego  de  reducción.  El  bórax  la  disuelve  fácilmente  formando 
vidrio  de  color  de  amatista  en  la  llama  exterior  y  sin  color  en  la  inte- 
rior. La  sal  fosfórica  la  disuelve  con  dificultad,  deja  un  esqueleto 
de  siliza,  y  da  vidrio  sin  color  que  al  fuego  de  oxidación  toma  el 
de  amatista.  Poca  sosa  da  vidrio  negro,  y  echando  mas  da  una  es- 
coria negra  difícil  de  fundir,  y  con  mas  aun  se  introduce  en  el 
carbón. 

Está  compuesta  según  Bereelio  de  Margancso  bioxldado   53 

Siliza  -----    47 
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En  Suecia  se  halla  en  los  mantos  de  hierra  magnético  del  gneiii 
mas  nuevo  acompañada  de  granate  pardo  y  caliza  granuda. 


Babingtonia^  Levjf. 

Negra  y  parda:  de  lustre  de  vidrio:  trasluciente  en  los  bordes. 

Consta  según  Children  de  suiza,  hierro,  marganeso,  y  cal  con 
un  átomo  de  titanio. 

Se  halla  en  Arendahl  en  Noruega  en  pequeños  cristales  adhercn- 
tes  al  albite. 


BxTCKLANDiA.-— Buckiandit,  Levt. 

Hartmann  dice  que  sus  cristales  se  asemejan  á  los  del  natrot 
fig.  IOS  lam.  16,  solo  que  las  caras  oyó  tienen  diversos  valores, 
y  el  prisma  es  de  70°  30'.  Color  pardo  obscuro  y  negro:  opuca, 
parece  mas  dura  que  la  augita,  y  se  cria  en  pequeños  cristales  coi 
horn blenda,  espato  calizo  y  escapoiita  en  Arendahl  en  Noruega. 


E.  Negra. — Aügita.* 
(Sinónimos  los  mismos  de  la  piroxena.) 

I.  Hojosa. 

Del  negro  de  tjerciopelo  pasa  por  el  do  cuervo  al  verdinegro,  j 
se  acerca  á  veces  á  verde  puerro  obscuro.  Solo  cristalizada  en  )o6 
cristales  de  la  fíg.  7S  lam.  13.  Las  caras  e,/y  g^  que  cada  dos  de 
ellas  forman  un  par  augitiforme  son  las  mas  esenciales  por  mal 
comunes.  Los  gemelos  se  ven  en  la  ñg.  3  lam.  1  let.  b  adherido* 
paralelamente  á  h  formando  un  apuntamiento  de  cuatro  caras  en 
un  extremo  y  un  ángulo  entrante  en  el  otro. 

Los  cristales  medianos  y  pequeños,  y  con  todas  sus  caras,  de 
consiguiente  embutidos,  aunque  muchas  veces  sé  hallan  sueltos. 

Su  superñcie  rayada  á  lo  largo  y  lustrosa,  la  P  áspera  y  poc« 
lustrosa  6  centellante. 

*  *-  e  Ua  c-Bte  nombre  á  las  verdinems  y  opacas,  como  quería  Danbuísson, 
y  propias  ademas  de  los  terrenos  volcánicos. 
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Por  dentro  lustrosa  que  se  acerca  á  resplandeciente  de  lustre 
latntre  vidrio  y  cera. 

Ti'xtura  lonptudinal  hojosa  de  doble  crucero  por  lo  común  im- 
perfecto, paralelo  á  las  caras  del  prisma  y  otros  á  las*  di  agonales. 
L-a  textura  transversal  concíudea. 

Fragmentos  algo  agudos  6  prismáticos  rombales  ó  triangulares. 

Opaca  6  trasluciente  en  los  bordes. 

D.  6,  75:  poco  resistente.   P.  de  3,  35  á"  S,  39. 

L<a  augita  aluminosa  de  Auvernia  en  lava  se  portí  como  las  pi- 
roxenas  en  general,  pero  se  funde  con  mucha  mas  difícultad  6  casi 
nada  can  la  sal  fosfórica:  de  negro  que  es  el  pedazo  se  pone  tras- 
luciente y  poco  tenido.  Con  sosa  forma  un  vidrio  mas  duro  de 
fumür,  de  suerte  que  se  hace  infusible  con  la  misma  cantidad  de 
aosa  con  que  se  vitrifican  muy  fácilmente  las  piroxenas  que  tienen 
jQsencial mente  hierro,  y  que  son  de  un  verde  muy  obscuro. 

I^a  cristalizada  hojosa  de  Frascati  di6  á  Kláproth 

Siliza     -         -         -  -     48 

Cal               ...  24 

Oxido  de  hierro      -  -     12 

Magnesia  -         -         -  8,75 

Alumina         ...  5 

Oxido  de  marganeso    -  1 
Un  átomo  de  potasa. 

Se  halla  esclüsivamente  en  la  formación  del  trap  de  capas,  y  los 
oristales  embutidos  en  basalto  y  roca  gris. 

II.  Concoidea, 

Negra  de  cuervo  que  pasa  á  verdinegra  y  verde  aceituna  muy 
obscuro,  y  aun  á  veces  á  parda  de  hígado  y  de  clavo. 

En  granos  embutidos  grandes  y  mas  6  menos  redondos  que  se 
acercan  á  prismas. 

Por  dentro  resplandeciente  de  un  lustre  medio  entre  vidrio  y 
cera. 

Textura  concoidea  perfecta  algo  plana,  y  á  veces  hojosa  encu- 
bierta. 

Fragmentos  agudos:  trasluciente  en  los  bordes,  y  aun  del  todo 
y  semitransparente,  y  en  lo  demás  conviene  con  la  anterior. 

P.  3,  36  según  Hofimann. 

Al  soplete  después  de  rusentada  por  mucho  tiempo  da  indicios 
la  verde  de  empezar  á  fundirse  según  Kláproth. 

Pertenece  á  la  formación  del  trap  de  capas,  y  es  la  mas  escasa 
de  todas.  Se  halla  en  Fulda  y  Eisenach  en  granos  de  do5  á  tres 
pulgadas  de  diámetro  con  olivino  eo  basalto  muy  ampolloso. 
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III.    CoMUK. 

I 

Su  color  es  verdinegro  y  negro  de  cuervo. 

En  glanos  mayores  6  menores,  y  en  los  cristales  simples  y  ge^ 
melos  de  la  hojoda,  medianos  y  pequeños,  y  de  poco  lustrosos  á 
i*esplandecientes. 

Por  dentro  entre  lustrosa  y  poco  lustrosa  de  una  especie  de  lus- 
tre de  cera. 

Textura  desigual  de  grano  grueso  y  pequeño,  que  se  acerca  á 
veces  á  concoidea  imperfecta. 

Fragmentos  poco  agudos:  trasluciente  en  los  bordes,  rara  vez 
del  todo. 

En  lo  demás  conviene  con  la  hojosa.  P.  de  3,  45  á  3,  47  según 
Wérner. 

Pertenece  igualmente  á  la  formación  del  trap  de  capas  que 
comprende  vacia,  basalto,  roca  gris,  &c.,  y  se  halla  entre  los  pro- 
ductos volcánicos  en  el  monte  Somma  con  mica  y  olivino  y  forma 
la  dolerita.  Es  muy  curiosa  la  variedad  de  Fassa  en  el  Tirol,^  en 
la  cual  están  transformados  sus  cristales  en  tierra  de  Verona. 


HORKBLENDA.    C*  *S"  +    3  Jíf    i^¿ 

Ilemiprismatic  Augite-spar,  M. — Straight-edged  Augite,  Jam. 
— Amphibole  hornblende,  Beudant,  que  es  dos  veces  horn- 
blenda:  pudiera  haberla  llamado  anf  íbola  aluminosa. 

I.  Común.* 

Negra  de  cuervo,  á  veces  agrisada,  y  rara  vez  negra  de  tercio-- 
pelo:  del  negro  agrisado  pasíi  á  gris  verdoso  obscuro,  y  del  negro 
de  cuervo  á  verdinegro,  verde  puerro,  y  aceituna  obscuro,  y  par- 
da de  tumbaga  en  manchas  por  la  acción  del  fuego. 

En  masas,  diseminada  y  en  los  cristales  de  la  fig.  80  lam.  13. 

Los  cristales  pequeños  y  medianos  y  atravesados,  6  divergentes 
en  estrellas  6  ramilletes,  y  las  mas  veces  embutidos. 

Las  caras  de  los  prismas  rayadas  fuertemente  á  lo  largo:  á  veces 
todas  ásperas. 

Por  dentro  lustrosa  ó  poco  lustrosa  de  lustre  de  nácar. 

Textura  principal  hojosa  casi  siempre  plana  de  doble  crucero 
paralelo  á  las  caras  del  prisma^  y  otro  menos  claro  á  la  corta  dia- 

*  Comprende  algunos  cnstales  embutidos  de  crucero  menos  perfecíto,  y  no 
negros,  y  todos  ios  adhere lites,  y  las  roiisAS  granudas  y  estriadas,  que  ^údo 
negras  no  tienen  crucero  clarp. 
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goual,  á  veces  también  á  la  larga  y  aun  á  la  terminal  (el  áng;ulo 
de  esta  con  la  arista  lateral  obtusa  es  según  Br.  104°  57');  6  estria- 
da ancha  y  angosta,  divergente  en  estrellas  y  ramilletes,  6  entre- 
tejida. La  transversal  desigual  de  grano  grueso  y  pequeño.  Tanto 
la  hojosa  como  la  estriada  están  siempre  rayadas  sul)tilmente  á  lo 
largo,  y  á  veces  parecen  como  acribilladas  de  puntitos. 

Fragmentos  algo  romos  que  se  acercan  á  romboedros  imper- 
fectos. • 

La  hojosa  en  masas  tiene  partes  granudas  esquinadas  de  todos 
tamaños:  las  grandes  y  medianas  están  á  veces  prolongadas  acer- 
cándose á  barras;  y  la  estriada  las  tiene  en  barras  cuneiformes. 

La  negra  es  opaca,  las  variedades  mas  claras  traslucientes  en 
los  bordes. 

Raspadura  gris  verdosa  que  se  acerca  á  verde  montaña. 

Semidura  y  á  veces  blanda:  poco  agria:  tanto  mas  resistente 
cuanto  mas  pequeñas  son  las  partes  separadas. 

P.  3,  24  de  la  de.  Nora  en  Vestromania  según  Kláproth. 

Da  un  olor  de  cacao  resollando  con  fuerza  sobre  ella,  6  humede» 
•iéndola;  y  en  las  minas  donde  abunda  inñciona  el  aire:  por  esto 
la  rusentó  Lampad io  y  la  trat6  en  este  estado  con  agua,  y  observó 
que  ae  desprendía  ácido  carbónico  é  hidrógeno,  ejy|rueba  de  tener 
oarbon  en  su  composición.  ^ 

Está  sujeta  á  la  descomposición,  y  Uñe  de  verde  las  substancias 
terrosas  que  la  rodean. 

La  hornblenda  negra  primitiva  de  Slüttmyra  que  tiene  7S  por 
ciento  de  alumina,  se  hincha  muy  poco  y  se  funde  sin  hervor  en 
glóbulo  negro  lustroso:  la  de  Annabcrg  en  Sajonia  hace  lo  mismo 
0on  hinchazón  y  efervescencia.  Con  bórax  se  disuelve  en  vidrio 
muy  teñido  por  el  hierro.  Con  la  sal  fosfórica  no  muda  de  color, 
solo  se  redondea  en  los  bordes,  y  el  fundente  vitrificado  presenta 
un  ligero  tinte  de  hierro.  Con  la  sosa  se  funde  fácilmente  en  vi- 
drio negro  y  lustroso,  que  con  mas  sosa  se  vuelve  mas  fusible, 
bien  que  su  superficie  se  pone  mate  y  cristalina,  y  su  color  pardo 
•bscuro. 

Será  del  mismo  Beudant  el  análisis  siguiente 

Alumina      r        -        -        -        -     53 

Cal 10 

Bióxido  de  hierro  -        -        -      37 

¿  sea  TrialuminatQ  de  cal    -        «        -        28 

Bialuminato  de  hierro  -        -        -     72 

En  estos  análisis  se  omite  un  quinto  de  fluato  de  cal  que  han 
hallado  Bonsdorf  y  Arfwedson  en  todas  las  anfíbolas,* 

*  Abor»  se  llama  anfíboUta  el  género  que  comprende  la  hornblenda,  la  pie- 
dra radiante  y  la  tremolana  £1  menor  inconveniente  es  que  cuando  dicen  que 
una  piedra  está  mezclada  con  anfibola  no  se  sabe  de  cual  hablan.  Así  me  eqni^ 

3E 


40« 

No  se  halla  en  |];ranito,  y  solo  en  las  vetas  de  sienita,  que  ar- 
man en  él;  pero  si  en  gneis,  roca  blanca,  micapizarra,  pizarra  y 
caliza  primitiva,  en  lajas  subordinadas  y  en  mantos  con  hierro 
magnético,  rara  vez  en  vetos.  Es  parte  esencial  de  la  sienita  y  ro- 
ca verde  6  diorita:  el  pórfido  la  contiene  á  veces,  y  el  teñido  por 
ella  se  enlaza  con  las  traquitas.  Parece  haber  empezado  su  forma- 
ción con  la  caliza,  pues  se  hallan  ambas  en  lajas  en  el  gneis,  y  de 
ahí  continuó  con  interrupciones  bien  largas  hasta  la  formación  de 
capas  del  carbón. 

II.  Apizarrada. 

Amphibolschiefer,  Br.  :  voz  híbrida  la  mitad  griega,  y  la  mitad 
alemana:  Ilornblendschiefer  de  antes  era  castiza. 

Entre  negra  de  cuervo  y  agrisada  que  tira  á  negro  de  cuervo  y 
rara  vez  á  verdinegro:  en  masas  en  lajas  enteras. 

Por  dentro  poco  lustrosa  que  se  acerca  á  lustrosa  de  lustre  de 
vidrio,  que  se  inclina  al  de  nácar. 

Textura  parcial  fibrosoestriada  entretejida:  la  general  pizarre- 
fla  plana.        ^ 

Fragmento^Ri  rodajas:  opaca:  raspadura  gris  verdosa. 

Semidura  de  6  á  7,  5:  agria:  poco  resistente.  P.  3, 05  según  Br, 

Rusentándola  se  vuelve  gris  ó  parda  rojiza. 

Se  halla  comunmente  en  gneis  y  en  mica  pizarra  en  lajas  mas  6 
menos  gruesas,  y  también  en  pizarra  y  caliza  primitiva,  á  veces 
con  otras  de  la  hornblenda  común.  Tanto  en  Zacatecas  como  en 
Noruega  y  Sajonia  se  ennoblecen  las  vetas  de  plata,  cuando  atra- 
viesan sus  lajas, 

III.  Basáltica.* 

Negra  de  pez,  rara  vez  de  terciopelo. 

Solo  en  cristales  6  fragmentos  de  ellos,  mas  6  menos  gastados 
por  haber  rodado.  Son  los  mismos  que  los  de  la  común  y  medía- 
nos 6  pequeños,  muy  rara  vez  grandes  y  con  todas  sus  caras,  de 
suerte  que  se  conoce  que  estuvieron  embutidos  en  su  origen.  La 
fig.  80  lam.  13  representa  un  gemelo  compuesto  de  dos  cristales 
adheridos  paralelamente  á  la  cara  h  y  en  posición  inversa.  El  ex* 
tremo  a  forma  un  biselamiento  y  bxin  ángulo  entrante.  Si  crecen 
las  caras  g  hasta  que  desaparezcan  las  P,  resulta  un  apuntamiento' 
de  cuatro  caras  como  en  la  de  Cabo  de  Gata. 

Toqué  yo  mismo  en  la  pag.  37  atribuyendo  á  It  homblenda  la  dureza  7  que  ea 
propia  de  la  piedra  ra<iiante,  y  no  como  quiera  sino  de  la  vidriosa 

*  Comprende  los  cristales  embatldos  negros  y  de  cmcero  peifecto. 
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Por  fuera  lisod  y  lustrosos:  por  dentro  la  texturai  principal  res- 
plandeciente y  espejada^  y  la  transversal  poco  lustrosa  de  lustre  de 
nácar. 

Textura  principal  hojosa  perfecta  y  plana  de  doble  crucero  de 
124^  30';  y  la  transversal  desigual  de  grano  pequeño,  que  se  acer^ 
aa  á  concoidea. 

Fragmentos  algo  agudos,  que  se  acercan  á  veces  á  romboedros. 
Opaca :  raspadura  blanca  agrisada  obscura,  que  tira  á  gris  de  hu- 
mo. 

Semidura:  agria.  P.  de  3,  15  á  3,  27  según  Br. 
La  del  Cabo  de  Gata  di6  á  Laugier  vidrio  negro  al  soplete^  y 
analizada         Siliza    -        -        -        -    42,00 

Protoxido  de  hierro  -  22,69 
Magnesia  .  «  .  io,09 
Cal     -         -        -         -  9,80 

Aluniina        -        .        -       7,69 
Protoxido  de  marganeso        1,15 
Agua  y  pérdida      -         -       5,77 
£s  ingeniosa  la  idea  de  Br.  de  reducir  el  prisma  muy  oblicuán- 
gulo de  la  hornblcnda,  al  poco  oblicuángulo  de  la  augita,  dejando 
la  corta  diagonal  de  aquella  como  está,  y  reduciendo  la  larga  á  la 
mitad;  con  lo  que  piensa  que  se  haría  un  servicio  á  los  mineralo- 
gistas, reduciendo  los  dos  géneros  á  uno  para  que  no  los  confun*- 
diesen.  No  sé  si  hablará  seriamente:  unas  veces  vale  mucho  un 
solo  minuto  de  diferencia,  y  otras  37^  como  aquí  no  suponen  nada! 
Se  halla  embutida  en  las  rocas  del  trap  de  capas  como  vacia,  ba- 
salto, roca  gris,  no  tan  comunmente  en  la  almendrilla  basáltica;  á 
veces  suelta  al  pie  de  estas  montañas:  sus  compañeros  son  olivino^ 
augita  y  mica. 


Carintina.* 

JCarinthin,  nombre  que  le  dio  Wérner  por  su  patria  Carintia.— 
Amphibole,  H. 

Negra  de  cuervo,  á  veces  de  terciopelo:  en  masas  y  diseminada. 

Textura  principal  resplandeciente  y  espejada;  la  transversal 
lustrosa  de  lustre  de  vidrio  que  se  inclina  al  de  cera. 

Su  textura  principal  hojosa  plana  y  perfecta  de  doble  crucero 
con  los  ángulos  de  la  hornblenda;  la  transversal  concoidea  pe- 
quena. 

Fragmentos  agudos  6  prismáticos  rombales,  que  parecen  rom- 
boedros por  el  crucero  imperfecto  terminal. 

*  La  caríntina,  aun  alendo  negra,  tiene  orucero  perfecto. 
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Parles  granudas  esquinadas  grandes  y  medianas,  uiu^'^  incorpo*- 
radas:  trasluciente  en  los  bordes. 

La  mas  dura  de  todo  el  grupo:  agria:  poco  resistente.  P.  3,  21 
gezun  Wéraer. 

En  lajas  en  gneis  con  cuarzo,  granate  y  epidota. 


Calamita. 

Kalamit,  nombre  que  le  d¡6  Wémer  por  el  aspecto  de  tules,  o 
juncos  de  sus  cristales,  y  el  color  verde. — Amphibole,  H. 

Verde  espárrai^:  en  largos  prismas  á  modo  de  juncos  que  se 
prestan  según  Phillips,  á  la  misma  división  de  la  hornblenda,  j 
con  rajas  transversales  que  indican  el  crucero  terminal. 

Son  medianos,  y  están  embutidos  y  rayados  á  lo  largo. 

Por  fuera  lustrosos:  por  dentro  resplandeciente  de  lustre  de  vi- 
drio, que  se  acerca  muy  poco  al  cera. 

Textura  hojosa  perfecta  de  doble  cnicero  como  en  la  hornblen- 
da,  y  la  transversal  desigual  de  grano  pequeño  y  fino. 

Transparente:  dura:  algo  quebradiza:  poco  pesada. 

Pertenece  á  montañas  primitivas,  y  se  halla  en  serpentina  par- 
da de  hígado,  (triclasita  compacta  de  Hausmann)  con  hierro  mag- 
nético en  octaedros  y  espato  calizo  cristalizado. 

Su  criadero  es  junto  á  Normark  en  Suecia,  y  algunos  la  habíaR 
tenido  por  piedra  radiante  vidriosa,  ó  tremolana,  á  las  que  se  parece. 


Paroasite. 

Phillips  lo  describe  de  color  verde  aceituna,  diseminado  ei» 
granos  mas  6  menos  redondos  semicristalinos,  6  en  los  prismas  de 
la  ñgura  63  lam.  11  sin  las  aristas  laterales  truncadas. 

Dice  que  es  divisible  como  la  hornblenda,  mas  no  paralelamen- 
te á  la  cara  terminal;  algo  trasluciente  y  que  en  lo  demás  convie- 
ne con  ella. 

El  pargasite  verde  claro  transparente  se  funde  como  la  horn- 
blenda negra  de  Pargas  con  mucha  efervescencia  en  vidrio  menos 
teñido  que  ella,  opaco  y  pardo  agrisado.  En  general  se  distingue 
de  la  hornblenda  en  tener  menos  hierro. 

Se  halla  en  Pargas,  de  donde  ha  tomado  el  nombre,  junto  i 
Abo  en  Finlandia  en  espato  calizo. 
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PlEDHA  nADIANTE.      C  Sa  +  3/<S2¿ 

Hemiprismatic  Auglte-Spar,  M. — Actinote,  H. — Actinolitc  de 
otros,  que  significa  lo  mismo. — ^Amphibole  calcareo-femigi- 
neux,  Beudant. 

I.  ASBESTOSA.* 

Gris  verdosa  clara  ú  obscura:  la  primera  pasa  á  verde  montaña, 
aceituna,  y  á  parda  de  hígado,  y  la  obscura  á  negra  agrisada. 

En  masas,  y  rarísima  vez  en  cristales  sutiles  capilares,  adheren- 
tes  en  forma  de  cepillo,  6  agrupados. 

Por  dentro  poco  lustrosa,  que  pasa  á  veces  á  fuertemente  cen- 
tellante de  lustre  de  nácar. 

Textura  estriada  muy  angosta  6  fibrosa:  la  primei*a  rayada  su- 
liílmente  á  lo  largo. 

Fragmentos  cuneiformes  y  en  astillas. 

La  que  está  en  masas  tiene  partes  en  barras  cuneiformes  grue- 
sas cortas  y  entretejidas,  que  se  acercan  algunas  á  granudas  gran- 
des: opaca  y  su  raspadura  gris  verdosa. 

Blanda:  poco  agria  6  algo  dócil:  algo  resistente:  árida.  P.  2, 
58  según  Kirwan. 

La  de  Páhlun  no  se  muda  aun  fuego  suave,  y  á  otro  mas  fuerte 
se  pone  blanca  y  se  funde  después  con  algún  hervor  en  vidrio 
amarillento  obscuro  y  opaco.  Con  bórax  se  funde  fácilmente  en 
vidrio  algo  teñido  por  el  hierro.  La  sal  fosfórica  no  la  descompo- 
ne sensiblemente:  las  agujas  cristalinas  no  mudan  de  asjjecto,  y  el 
vidrio  se  opaliza  algo  al  enfriarse.  Con  cierta  porción  de  sosa  da 
vidrio  opaco  verdoso,  y  con  mas  se  hincha  en  una  masa  infusible. 
Con  disolucioú  de  cobalto  se  pone  roja  en  los  bordes  fundidos. 

Pertenece  á  montañas  primitivas,  y  se  halla  en  mantos  con  hier- 
ro magnético,  pirita  sulfúrea,  magnética  y  arscnical,  cobre  amari- 
llo, piedra  radiante  común,  &c. 

IL  Común,  t 

Verde  puerro  que  pasa  por  un  lado  á  verdinegro,  y  por  otro  úr 
i^erde  aceituna  y  yerba:  en  masas  y  diseminada. 

*  Comprende  los  cristales  espilares  y  las  rariedades  fibrosas  que  no  son 
olancis. 

t  Comprende  las  masas  ganadas  de  color  verde  yerba. 
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Por  dentro  lustrosa  que  se  acerca  á  reces  á  poco  lustrosa  de 
lustre  de  nácar,  que  se  acerca  al  de  vidrio. 

Textura  estriada  desde  muy  angosta  hasta  algo  ancha,  rara  vez 
paralela,  sino  divergente  en  ramilletes  y  estrellas^  y  á  veces  en> 
tretejida.  Tiene  por  lo  menos  doble  crucero  muy  oblicuángulo. 

Frai^mentos  en  astillas  y  cuneiformes,  rara  vez  solo  algo  agudos. 

Partes  en  barras  cuneiformes,  gruesas  y  delgadas,  que  pasan  á 
granudas  esquinadas  y  prolongadas,  medianas  y  pequeñas:  las 
primeras  suelen  estar  reunidas  en  granudas  grandes. 

Trasluciente  en  los  bordes:  raspadura  blanca  verdosa  obscura: 
semidura:  algo  agria:  algo  resistente.  P  de  3,  33  á  3,  48  de  Br. 

Las  especies  mas  verdes  se  portan  lo  mismo,  con  la  diferencia 
de  tomar  el  vidrio  mas  color  de  hierro. 

Se  halla  como  la  anterior,  y  junto  con  ella  á  veces. 

III.  Vidriosa.* 

Verde  montaña  que  pasa  por  un  lado  á  verde  yerba,  puerro  y 
casi  verdinegra,  y  por  otro  á  gris  verdosa  y  bknca  verdosa. 

En  masas  y  en  largos  prismas  rombales  de  las  mismas  dimen- 
siones que  los  de  la  hornblenda,  y  á  veces  tan  delgados  como  agu- 
jas. Cuando  están  truncadas  las  aristas  agudas  pasan  á  exágonos 
aplastados:  las  mas  veces  están  atravesados,  y  tienen  pelos  o  rajas 
transversales. 

Las  caras  rayadas  fuertemente  á  lo  largo,  rara  v?z  lisas  y  res- 
plandecientes de  lustre  de  vidrio. 

Por  dentro  lustrosa  y  resplandeciente  de  lustre  entre  vidrio  y 
nácar. 

Textura  estriada  recta,  rara  vez  paralela,  por  lo  común  diver- 
gente en  ramilletes  y  entretejida,  angosta  y  muy  angosta  que  pa- 
sa hasta  fíbrosa  paralela,  y  aígo  curva  de  dos  cruceros  muy  obli- 
cuos y  claros:  fragmentos  en  astillas. 

La  que  está  en  masas  tiene  partes  en  barras  delgadas  y  muy 
delgadas  paralelas  6  divergentes  en  ramilletes,  6  entretejidas;  y 
muchas  juntas  forman  otras  barras  cuneiformes  gruesas,  ó  partea 
granudas  grandes. 

Las  caras  de  separación  rayadas  á  lo  largo  y  lustrosas. 

Fuertemente  trasluciente,  los  cristales  sueltos  semitransparen- 
tes: raspadura  blanca  verdosa. 

Semidura  en  sumo  grado,  y  la  cristalizada  7:  muy  agria:  que- 
bradiza.  P.  3,  23  de  la  verde  puerro  según  Br. 

Se  halla  en  lajas  en  talco  apizarrado. 

*  Comprende  lot  cristales  y  las  variedades  estriadas  de  un  verde  cbro  ú 
obscuro. 
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Según  Bcudant  tiene  Silíza      -        -        «        *    52 

Bióxido  de  hierro         -         38 
Cal         ....     10 

&  lo  que  es  lo  mismo  Trisilicato  de  cal  -        28 

Bisilicato  de  hierro  -     72 

Es  decir  que  se  substituye  por  entero  el  bisilicato  de  hierro  al  de 
magnr.sia  de  la  tremolana,  y  entonces  son  para  mi  géneros  diver- 
sos. Es  verdad  que  añade  que  siempre  está  mezclada  con  tremo- 
lana  en  proporciones  diversas,  y  de  ahí  provendrá  la  formula  de 
Bercclio,  que  á  una  parte  del  protoxido  de  hierro  substituye  otra 
del  de  magnesia^  y  hace  parecer  especies  la  piedra  radiante  y 
la  ti'emolana. 


Tremolana.   C  S*  +  3  M  SK 

Hemiprismatic  Augite-Spar,  M. — Grammatite,  H, — ^Amphibole 
calcareo-magncsien,  Bettdant. 

I.    ASBESTOSA.* 

Blanca  agrisada  y  amarillenta,  que  pasa  á  veces  á  verdosa,  rart 
vez  á  rojiza,  y  á  violada  descolorida:  solo  en  masas. 

Las  mas  veces  poco  lustrosa  que  pasa  á  centellante  y  á  lustrosa 
de  lustre  de  nácar. 

Textura  fibrosa  recta  y  divergente  en  ramilletes  en  ángulos 
muy  agudos  desde  fina  hasta  gruesa. 

Fragmentos  en  astillas  y  cuneiformes. 

Tiene  casi  siempre  partes  separadas  en  barras  cuneiformes 
^esas  y  entretejidas,  que  pasan  á  granudas  grandes,  y  están  muy 
incorporadas. 

Apenas  es  trasluciente  en  los  bordes:  blanda  y  muy  blanda:  al- 
go dócil:  poco  resistente.  P.  de  la  blanca  verdosa  2,  77  según  Br. 

Con  el  choque  6  frotamiento  fosforescen  esta  y  las  otras  en  ra* 
zon  inversa  de  su  dureza,  de  suerte  que  basta  frotar  la  asbestosa 
con  una  pluma  para  que  dé  en  la  obscuridad  una  hernoosa  luz  ro- 
ja: también  en  polvo  dan  luz  verde  sobre  las  ascuas^  tanta  maa 
cuanto  mas  blandas  son. 

En  lajas  de  caliza  primitiva  y  dolomia,  á  veces  con  espato  cali- 
zo, cuarzo  y. talco;  y  la  violada  en  San  Marcelo  en  el  Piamonte 
<^n  la  llamada  marganesa  de  alli  (epidota)  y  hierro  magnético. 

*  Comprende  las  maias  de  fibns  mas  nitU^ 
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II.  Común,  t 

Blanca  a^^risada  y  amarillenta,  rara  vez  verdosa  y  rojiza:  la 
agrisada  pasa  á  gris  de  humo,  á  veces  muy  obscuro,  y  la  blanca 
verdosa  á  verde  espárrago  claro. 

En  masas  y  mas  comunmente  en  prismas  rombales  de  1  $4^  30' 
según  Phillips  con  el  goniómetro  de  reflexión  j:  como  la  hornblen- 
da,  redondeados  en  las  aristas  obtusas,  de  suerte  que  parecen  jun- 
cos 6  tules.  Son  medianos  y  están  agrupados  en  ramilletes  6  en- 
tretejidos, siempre  embutidos,  con  las  caras  laterales  rayadas  pro- 
fundamente á  lo  largo  y  lustrosas. 

Por  dentro  lustrosa  que  pasa  á  veces  á  resplandeciente  de  lus- 
tre que  es  mas  de  vidrio  que  de  nácar. 

Textura  estriada  angosta  recta  y  paralela  6  divergente  en  ramille- 
tes y  aun  á  veces  entretejida;  la  estriada  ancha  pasa  á  hojosa,  y  una 
y  otra  tienen  crucero  perfecto  paralelo  á  las  caras  del  prisma,  é 
imperfecto  á  la  corta  diagonal  y  aun  á  la  larga.  Los  cruceros  de 
las  caras  rayados  sutilmente  á  lo  largo. 

Sus  fragmentos  en  astillas,  cuneiformes  y  acercándose  á  rom- 
boedros. 

I^a  que  está  en  masas  tiene  partes  separadas  granudas  prolonga- 
das grandes  y  medianas,  y  á  veces  en  barras  cuneiformes  entrete- 
jidas. 

Trasluciente,  y  la  gris  solo  en  los  bordes:  los  cristales  llegan  á 
semitransparentes. 

Semidura:  algo  agria:  quebradiza:  árida.  P.  de  2,  9  á  3,  2  se- 
gún H. 

En  el  matracito  no  hace  mas  que  dar  un  poco  de  humedad  hi- 
groscópica 6  no  combinada.  En  las  pinzas  se  convierte  fácilmente 
con  un  ligero  hervor  en  vidrio  semitransparente,  y  la  parte  conti- 
gua á  la  fundida  se  pone  blanca  de  leche.  Cada  vez  que  se  pone  el 
vidrio  á  fundir  comienza  por  hincharse,  y  luego  se'funde.  Con  bó- 
rax se  disuelve  lentamente  en  vidrio  blanco  y  claro.  Con  sal  fos- 
fórica se  pone  el  grano  de  la  prueba  blanco  lechoso  y  se  redon- 
dea en  los  bordes,  y  cuando  se  ha  soplado  mucho  tiempo,  comien- 
za el  vidrio  á  opalizarse  por  el  enfriamiento.  Para  que  salga  biea 
la  operación  se  funde  con  una  corta  cantidad  de  sal  fosfórica  que 
solo  baste  para  cubrir  el  grano:  cuando  empieza  á  hincharse  pene- 
tra el  ácido  fosfórico,  se  hincha  mas,  se  descompone  y  parece  ye- 
lo.  Con  algo  de  sosa  se  convierte  en  vidrio  claro:  con  mas  se 

f  Comprende  los  cristales  y  Us  musas  de  la  menor  transparencia 
t  Según  Keudaiit,  aun  en  la  seg^inda  edición  de  su  Mineralogía,  este  án- 
j^\\\o  es  de  137^  en  la  trcmolana,  de  125**  á  126*'  en  la  piedra  radiante,  y  de 
124®  30'  en  1h  bomblenrí »  v-»  se  necesita  esto  para  que  sean  géneros  diver- 
sos, pues  lo  son  sus  fórmulas,  umque  á  la  verdad  las  de  la  piedra  radiante  t 
tremohiiu  iuaicaa  solo  es^^ecius,  seg^un  Bercelio,  mas  no  según  Beadant. 
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bincha  y  resulta  una  escoria  blanca  infusible.  La  disolución  de 
eobalto  produce  un  color  rosado  en  losvbordes  fundidos. 
i^o  sé  cual  tiene  según  Beudant  Siliza    -        -^        -        *     61 

Magnesia  -        -        -        27 

Cal         -         *         *       .-     12 

o  lo  que  es  lo  mismo   Trisilicato  de  cal  -         33 

Bisilicato  de  magnesia     -     67 
Se  halla  como  la  anterior  y  ademas  en  el  Banato  en  un  manto 
metáligo  con  galena,  blenda,  granate,  &c. 

III.   Vidriosa.* 

Blanca  agrisada  y  i  veces  amarillenta,  i*ara  veas  verdoéa  y  rojiza. 

Casi  siempre  en  masas;  rara  vez  en  agujas  largas  que  son  veri- 
úmilmente  como  los  prismas  de  la  común. 

Por  dentro  lustrosa  mas  bien  de  vidrio  que  de  nácar. 

Textura  estriada  angosta  y  muy  angosta,  recta  y  divergente  en 
íamilletes:  se  notan  ademas  rajas  transversales  paralelas  que  indi- 
can una  textura  hojosa. 

Fragmentos  en  astillas  y  cuneiformes. 

La  que  está  en  masas  tiene  partes  en  barras  derechas,  delgadas 
y  muy  delgadas,  agrupadas  en  otras  grandes  gruesas  y  cuneiformes^ 
Qon  las  caras  de  separación  poco  rayadas  á  lo  largo. 

Trasluciente:  entre  semidura  y  blanda:  algo  agria:  muy  que^ 
bradiza:  árida.  P.  3,09  según  Bn 

Es  la  mas  escasa  de  todas  y  se  halla  especialmente  en  San  Go- 
dardo  en  la  Suiza,  en  Campo  Longo^  y  en  Oravitza  en  el  Banato. 

Observación  sobre  las  homblendas, — Ahora  quieren  que  el 
asbesto  pertenezca  á  la  hornblenda,  porque  hay  masas  de  esta  con 
cristales  muy  distintivos,  que  en  su  interior  y  en  los  extremos  es- 
tan  transformados  en  amianto;  y  aun  las  hay  de  sáhiia  y  diopsida 
que  terminan  en  asbesto,  al  que  dieen  que  pasa  también  la  actino- 
á  y  tremolana  asbestosas  Br.  se  opone  fundado  en  que  la  dure- 
za del  asbesto  nunca  excede  á  la  del  espato  flúor,  ni  pasa  su  peso 
<le  %  5.  Yo  hago  como  Bercelio,  que  siga  en  el  6rden  á  las  anfi^ 
Was  por  la  semejanza  de  su  composición  y  de  sus  formas. 


PlCROSMIKA.   M  S^  +  Aqé 

Blanca  verdosa  que  tira  á  gris  verdosa  y  á  verde  montaña,  tain- 
bien  verde  aceite,  puerro  y  verdinegra. 

*  Comprende  las  masas  de  fibras  mas  delgadas  que  en  la  comuti^  ^  mtfs 
transparente»!  estos  son  los  caracteres  ilei  din,  todM  t«mparalÍT«s, 

9F 
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Hn  masas  iio)05a5  granudas,  y  en  barras  cle1«!;a(Ifl«. 
De  lustre  de  v'ulrio  excepto  en  w:  textura  desigual. 
Trasluciente  en  los  bordes  ú  opaca:  raspadura  blanca  y  muy 
d6cil. 

Da  agua  en  el  matracito,  se  pone  negra  y  huele  á  requemo:  so- 
bre carbón  se  pone  blanca  sin  fundirse.  El  bórax  la  disuelve  en 
vidrio  claro:  lo  mismo  la  sal  fosfórica  dejando  un  esqueleto  tras- 
luciente. Con  sosa  da  vidrio  imperfecto;  y  con  disolución  de  co- 
balto vidrio  rojo  bajo. 

Según  Magnus  tiene  Sil  iza    -        -        i-        -        -     54,88 

Magnesia  -  -  -  -  33,34 
Oxídulo  de  hierro  -  -  -  1,39 
Oxídulo  de  marganeso         -  0,42 

Alumina  -  -  -  .  o,79 
Pérdida  en  la  rusentacion     -  7,30 

Se  cria  en  un  manto  con  hierro  magnético  y  bruixoespato  junto  á 
Preinitz  en  Boemia. 


Asbesto. 

M 
1.  Común.  C  S*  +  3/  ys\ 

Common  Asbestus. — Asbeste  dur,  H. 

Verde  puerro,  á  veces  celedón  y  montaña,  y  gris  verdoso  y 
amarillento. 

En  masas,  muy  raras  veces  en  cristalitos  finos  capilares  entre- 
tejidos y  en  revestimiento. 

Por  dentro  poco  lustroso  de  lustre  de  nácar. 

Textura  en  fibras  paralelas  gruesas  y  algo  curvas,  que  desapare- 
eiendo  forman  astillas  medianas  y  aplanadas:  la  principal  pizar- 
reña: fragmentos  en  astillas  largas. 

Trasluciente  en  los  bordes,  á  veces  bastante. 

Semiduro  que  se  acerca  á  blando;  poco  agrio  que  se  acerca  á 
d&cil. 

Resistente:  inflexible,  y. las  astillas  largas  algo  flexibles  con 
elasticidad. 

Poco  untuoso.  P.  2,  59  del  verde  puerro  de  Zdbliz  según  Br. 

Se  funde  por  sí  solo  muy  fácilmente  en  una  bolita  algo  agrisa- 
da á  manera  de  esmalte,  que  no  tiene  superficie  vidriosa.  Con  bó- 
rax da  vidrio  claro  y  blanco.  En  la  sal  fosfórica  nb  se  desparra- 
ma, se  queda  el  pcdacito  blanco  de  leche  en  la  bolita,  se  redondean 
los  bordes,  y  cuando  se  sopla  mucho  tiempo  comienza  el  vidrio  á 
opalizarse  al  enfriarse.  Con  alguna  sosa  da  vidrio  claro,  y  con  mas 
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le  hincha  y  se  vuelve  una  escoria  blanca  infusible.  Con  disohi- 
cion  de  cobalto  se  ponen  rosados  los  bordes  fundidos. 
£1  de  la  Taran taise  dio  á  Bonsdorf 

Siliza        -         -         -.     '  -         -     58,20 
Magnesia      -         -         -         -        22,10 

Cal 15,55 

Oxídalo  de  hierro  -         -  3,08 

Oxídulo  de  marganeso       -        -      0,21 
Alumina       -         -         -         -  0,14 

Acido  HuGrico  -         -        -         -       0,66 
Agua  -         -         -         -  0,14 

9e  halla  en  cintas  y  venas  en  serpentina  y  en  roca  verde,  y  en 
mantos  con  metales  de  hierro  y  cobre,  y  en  San  Godardo  en  do- 
lomía. 

11.  Amianto. 

Biegsamer  Asbest — Byssolith. — Asbest  flexible,  H. 

Blanco  verdoso  que  pasa  i  gris  verdoso,  verde  montaña  y  acei- 
tuna: rara  vez  blanco  amarillento:  el  color  verde  siempre  03 
bajo;  en  serpentina  lo  hay  entre  rojo  de  sangre  y  de  ladrillo. 

En  masas,  mas  comunmente  en  cintas  angostas  que  atraviesan 
la  serpentina,  rara  vez  «n  cristales  capilares. 

Por  dentro  poco  lustroso  y  aun  solo  centellante  de  lustre  de 
nácar,  que  en  otro  tiempo  era  de  seda. 

Textura  en  fibras  muy  finas  y  rectas,  rara  vez  algo  curvas, 
siempre  paralelas, 

Fragmientos  en  astillas  largas  y  filamentos. 

Opaco,  el  verde  trasluciente  en  los  bordes. 

Muy  blando,  dócil  y  poco  resistente,  pero  muy  fácilmente  di- 
visible eñ  hebras  las  mas  sutiles. 

Las  barritas  gruesas  algo  flexibles,  y  las  fibras  sueltas  lo  son  per- 
fectamente, casi  sin  elasticidad. 

Muy  fino  al  tacto,  apenas  untuoso.  P.  de  1,  56  á  2,  38. 

La  bisolita  del  Bourg  de  Oisatis  se  funde  por  sí  sola  en  bolita 
negra  y  lustrosa.  Con  bórax  da  fácilmente  vidrio  teñido  por  el 
hierro.  La  sal  fosfórica  la  disuelve  con  dificultad:  las  agujas  cris- 
talinas que  se  meten  primero  se  disuelven,  las  otras  no.  Con  sosa 
da  vidrio  negro,  y  con  ma»  porción  escoria  negra.  En  la  platina 
da  reacción  de  marganeso. 

Vauquelin  sac6  de  la  bisolita  Siliza     -        -        -        -    47,0 

Magnesia    -        -        -  7,3 

Cal  .  -  -  .  11,3 
Oxídulo  de  hierro  -  20,0 
Oxidulo  de  marganeso     -     lO^S 
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En  cintas  con  las  fibras  al  través  y  en  venas  en  serpentina,  cm* 
mo  el  espalo  calizo  en  la  caliza  de  transición,  y  en  mantos  y  en 
vetas  muy  antiguas  en  gneis  con  crista!  de  roca,  pistacia,  y  otros. 

Las  mechas  y  el  papel  f^eroq  mas  útiles  que  los  pañuelos  que 
se  hicieron  por  rareza, 

III.  Leñoso. 
Mountain  Wood. — Bcrgholz. — As|^este  llgniformc,  H. 

Pardo  de  madera  daro  ú  obscuro:  en  masas  y  en  chapas. 

Por  dentro  fuertemente  centellante  de  lustre  de  nácar. 

Textura  general  pizarreña  delgada  y  curva:  la  parcial  fibrosa 
fina  entretejida,  en  lo  que  se  asemeja  á  la  madera. 

Fragmentos  en  rodajas  6  astillas. 

Opaco:  adquiere  algún  lustre  en  la  raspadura,  y  aun  con  solé 
el  contacto. 

Blando  que  pasa  á  muy  blando:  algo  d6ell. 

Poco  resistente,  ú  veces  bastante. 

En  hojillns  delgadas  algo  flexible, 

Se  ppga  algo  á  la  lengua:  árido i  suena  algo  al  frotaHo. 

P.  1,  53  antes  de  meterlo  en  agua  según  Br. ;  y  2,  25  después. 

En  el  matracito  según  Wálchner  da  agua  alcalina  y  se  pone  mas 
obscuro.  En  las  pinzas  se  pone  negro,  se  arruga  mucho,  se  dobla 
en  espiral,  y  se  vuelve  agrio.  A  un  fuego  fuerte  luce  mucho,  las 
fibras  toman  una  cubierta  negra  y  lustrosa,  pero  no  se  pueden 
fundir  en  glóbulo.  Con  b6rax  se  funde  en  vidrio  claro  muy  teñi- 
do por  el  hierro,  que  al  enfriarse  se  pone  blanco,  y  con  sal  fosfó- 
rica vse  opa] iza  cuando  se  impregna  bien.  Con  sosa  se  funde  fá- 
cilmente en  glóbulo  pardo  y  opaco, 

3egiin  el  mismo  consta  sobre  poco  mas  ó  menos,  de 

Suiza  -  -  -  46,62 
Oxídulo  de  hierro  22,57 
Magnesia  -  -  32,84:  muestra  ademas 
indicios  de  marganeso,  y  da  muy  corta  cantidad  de  alumina. 
Hizo  el  análisis  con  pedazos  que  habia  secado  á  60^:  los  no  seco» 
dieron  mucha  agua  en  diversas  cantidades,  de  suerte  que  es  acci- 
dental. La  fvrmula  corespondiente  dice  que  es  Mg^  Si^  +/Si. 

Se  halla  en  el  Tirol  con  asbesto,  piedra  radiante,  cuarzo,  gra- 
nate, blenda,  galena  y  calamina  según  Mohs;  y  en  efecto  los  eom- 
pañeros  son  ^dos  de  mantos,  ei(ceptuando  la  áltima. 

« 

IV.  Corcho  rósiL. 
Rock  Cork.-i— Bergleder. — ^Liege  fossile^  H. 
Cris  amarillento  claro  que  pasa  &  blaqco  amarilleo^  y  agrisado^ 
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y  por  otro  lado  á  amarillo  de  isabel,  de  ocre  claro  y  pardo  cetrino,  á 
veces  en  manchas. 

En  masas,  en  chapas,  cariado  y  con  impresiones,  de  superficie 
áspera. 

Por  dentro  mas  6  menos  centellante,  rara  vez  mate. 

Textura  á  primera  vista  desigual  dd  grano  pequeño  y  fino,  pero 
en  realidad  fibrosa  fina  y  entretejida:  algunos  propenden  á  la  tex- 
tura general  pizarreña:  fragmentos  muy  romos. 

Opaco  y  adquiere  algún  lustre  en  la  raspadura. 

Muy  blando,  d^cii  casi  como  el  corcho. 

Resistente,  y  las  chapas  flexibles  con  elasticidad. 

Apenas  se  pega  á  la  lengua.  Con  el  contacto,  cuando  está  seco 
da  un  sonido  sordo:  casi  árido. 

P.  de  O,  68  á  O,  99  antee  de  meterlo  en  agua,  y  después  de  1, 
«4  á  1,  34. 

Es  poco  común :  se  halla  en  zonas  delgadas  entre  otras  rocas, 
especialmente  en  serpentina  y  en  masas  en  capas  con  espuma  de 
mar,  y  en  vetas  con  metales  de  plomo  y  plata. 


LlEVRINA.    C  S  +  4/Si 

Lievrít,  W.  dedicada  á  Lelievre. — Ilvait,  Hausm.  de  la  isla  El- 
ba.— Yenite,  H,  por  la  batalla  de  Jena. 

Entre  negra  agrisada  obscura  y  negra  de  hierro,  que  pasa  á  ve- 
ces por  el  negro  verdoso  al  verdinegro:  negra  azulada  según  Br. 

En  masas  y  en  los  cristales  de  la  fig.  SI  lam.  13. 

Varian  desde  el  tamaño  de  agujas  hasta  el  grueso  de  media  pul* 
gada,  y  están  agrupados  en  ramilletes,  adherentes  6  embutidos,  y 
las  caras  laterales  rayadas  á  lo  largo. 

Textura  principal  lustrosa:  la  transversal  poco  lustrosa  de  lus- 
tre de  cera  que  se  inclina  poco  á  semimetálico. 
*  Textura  principal  estriada  angosta  y  divergente  en  ramilletes  y 
de  crucero  bastante  claro  en  la  corta  diagonal,  y  menos  claro  el 
paralelo  á  las  caras  del  prisma,  á  las  de  apuntamiento  y  á  la  base: 
la  parcial  de  concoidea  imperfecta  á  desigual. 

Fragmentos  poco  agudios.  Partes  en  barras  rectas  y  delgadas. 

Opaca:  raspsídura  negra,  que  se  inclina  á  verde. 

D.  de  7  á  8:  quebradiza.  P.  de  3,  9  á  4,  2. 

Al  aire  se  descompone,  y  adquiere  una  corteza  amarilla  y  par- 
da, y  terrosa  á  manera  de  ocre. 

En  el  matracito  da  agua  sin  señales  de  acidez.  Sobre  carbón  se 
funde  fácilmente  en  bola  negra  que  se  pone  vidriosa  en  la  llama 
exterior  y  en  la  ipterior  de  supeiílcie  niate,  y  entonces  es  atraida 
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por  el  imán,  lo  que  ne  sucede  con  la  piedra  rusentida.  Con  bórax 
da  focilmente  vidrio  obscuro  casi  opaco,  teñido  por  el  hierro.  La 
sal  fosfórica  deja  un  esqueleto  de  siliza,y  el  vidrio  toma  un  fuerte 
tinte  de  hierro.  Con  sosa  se  funde  en  vidrio  negro,  y  en  la  hojilla 
de  platina  da  indicios  de  margan  eso. 

Su  análisis  dio  á  Stromeyer  Suiza      ....     29,37 

Cal      ...         -         13,77 

Oxidulo  de  hierro     .         .52,54 

Oxídulo  de  margancso  •  1,58 

Alumina  .         -        -       o¿61 

En  la  isla  de  Elba  en  un  manto  de  caliza  primitiva  con  pistacia, 

cuarzo,  granate,   hierro  magnético  y  pirita  arsenical  cristaliza. 

da:  allí  la  encontró  Lelievre,  y  después  se  ha  hallado  en  Silesia^ 

Noruega,  Siberia  y  Norte  America. 


ToaBELiA. — ^Torrelit 


Consta  scgim  Renwíck  de  Siliza      ... 

32,60 

Oxídulo  de  hierro 

21,00 

Cal          ... 

.       24,00 

Oxido  de  cerio 

12,32 

Alumina 

3,68 

Agua 

.     3,50 

Children  y  Faraday  hallaron  después  en  lugar  de  cerio,  una 
gran  porción  de  marganeso.  Se  cria  junto  con  minerales  de  hier- 
ro  en  Sussex  en  Nueva  Jersey.  No  sé  como  puede  decir  Hirt- 
mann  que  probablemente  es  un  guijarro  ferruginoso. 


Cronstedcia. 
Cronstedtite,  Steinmann. — ^Chloromelan,  Br. 

Caracteres  de  Br. :  verdinegra:  forma  primitiva  pirámide  exá- 
gona  aguda. 

Crucero  perfecto  por  la  base,  é  imperfecto  por  los  lados  del 
prisma:  las  caras  rayadas  á  lo  largo. 

De  lustre  de  vidrio:  opaca  y  trasluciente  en  hojillas  muy  delga, 
das  y  entonces  parece  de  un  verde  puerro  muy  obscuro. 

Raspadura  verde  puerro  obscura  según  Mohs. 

D.  de  3,  5  á  3,  75.  P.  de  3,  3  á  3,  4. 

Ánade  que  por  su  mucho  lustre  (de  vidrio)  y  una  especie  de 
partes  separadas  en  barras,  y  aun  por  el  coler,  raspadura,  y  cruce* 
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ros  se  parece  mas  que  á  la  mica  al  cobre  arseniatado  ferrífero  ñe 
Haüy  6  metal  estriado. 

Da  en  el  matraz  agua,  que  esrpdida  por  la  rusentacíon  en  el  tubo 
abierto  muestra  indicios  de  ácido  flu&rico.  Sobre  carbón  6  en  las 
pinzas  se  funde  lentamente  en  los  bordes  en  vidrio  negro,  y  mate 
en  la  superficie.  El  bórax  y  la  sal  fosfórica  la  disuelven  fácil* 
mente  con  la  reacción  de  los  oxidulos  de  hierro  y  marganeso.  Con 
sosa  sobre  carbón  da  fácilmente  vidrio  n^ro,  que  con  mas  sosa 
no  es  infusible,  y  echando  mas  se  introduce  en  el  carbón.  En  la 
hojiiia  de  platina  da  mucha  reacción  de  marganeso. 
Uno  de  los  dos  análisis  de  Steinmann  le  dib 

Siliza     -         -         -         -    .22,45 

Protoxido  de  hierro     -         68,85 

Protoxido  de  marganeso        2,88 

Magnesia       -         -        ^      5,07 

Agua  -         .        .         10,70 

Se  halla  en  una  veta  de  pkta  en  Przibram  en  Boemia  con  es- 
pato calizo,  pirita,  hierro  pardo,  espático,  &c. 

Mohs  ánade  que  se  halla  en  masas,  arriñonada  y  en  romboe» 
dros,  y  que  sus  iaminitas  delgadas  son  elásticas. 


PlROSMALITA.* 

Pyrosmalit  y  Pirodmalit,  Havsm. — Fer  muríate,  H. 

Parda  de  hígado,  que  se  inclina  á  verde  pistacho. 

En  prismas  tan  cortos  que  parecen  tablas,  perfectos  6  truncados 
en  las  aristas  terminales. 

Lilis  caras  terminales  lustrosas  de  lustre  de  nácar;  las  laterales 
también  lustrosas  de  lustre  de  vidrio. 

Textura  principal  hojosa  de  un  crucero  claro  paralelo  á  la  base 
del  prisma:  la  transversal  eentellante  y  desigual  pasando  á  astillo* 
sa  íina. 

Trasluciente  en  los  bordes:  raspadura  mas  clara. 

Semidura  de  5  á  5,  5:  agria.   P.  de  3  á  3,  3. 

Hausmann  añade  que  tiene  partes  testáceas  planas  perpendicu- 
larmente  al  eje  de  los  prismas. 

Es  indisoluble  en  el  agua,  y  disoluble  en  ácido  muriático,  ex- 
ceptuando un  residuo  de  siliza. 

Da  agua  en  el  matracito,  y  con  mas  calor  se  consigue  una  subs- 
tancia amarilla  que  comunica  9u  color  á  las  últimas  gotas  de  agua 
en  que  se  disuelve,  y  esta  enrojece  el  papel  de  tornasol;  y  tiene  dr 

^  (iHe  huele  al  fuef*. 
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saboiC  astringente  de  muriato  de  hierro.  Calentada  suavemente 
la  pirosmalita  sobre  carbón  da  un  ligero  olor  ácido  (otros  dicen 
que  un  pedacito  basta  para  llenar  un  cuarto  entero  de  olor  de  clo- 
ro por  lo  que  se  le  ha  dado  el  nombre),  y  se  funde  fácilmente  en 
bolita  lisa  y  lustrosa  y  de  color  gris  de  acero.  Con  b6rax  da  el 
color  del  hierro.  Con  sal  fosfórica  se  mantiene  largo  tiempo  obs- 
curo el  interior  del  vidrio;  al  fin  se  disuelve  con  el  color  del 
hierro,  y  queda  un  esqueleto  de  siliza.  Con  salitre  toma  el  vidrio 
un  fuerte  color  de  marganeso.  La  sosa  en  la  hojilla  de  platina  da 
también  la  reacción  del  marganeso:  sobre  carbón  da  vidrio  negro, 
que  con  mas  sosa  se  introduce  en  el  carbón. 

Si  se  pone  un  pedacito  junto  con  la  disolución  de  oxido  de  co- 
bre en  sal  fosf&rica,  se  forma  al  rededor  del  glóbulo  una  aureola  de 
azul  claro,  que  es  el  carácter  del  ácido  muriático,  mas  solo  dura 
un  instante. 

Sus  principios  constitutivos  según  Hisinger  son 
Siliza  ...  -  35,850 
Protoxido  de  hierro  -  21,810 
Protoxido  de  marganeso  -  21,140 
Submuriato  de  hierro  -  14,095 
Cal  .        -        .        .       1,210 

Agua  y  pérdida    -        -  5,895 

Se  halla  en  un  manto  de  hierro  magnético  con  espato  calizo  r 
hornblenda  en  Nordmark  en  Wermelandia:  en  su  viaje  minera- 
lógico por  aquel  pais  la  descubrieron  Gahn  y  Cláson. 

Br.  quiere  por  fuerza  que  sea  la  misma  que  la  mica  aperlada  de 
Mohs,  siendo  asi  que  discrepan  infinito  en  su  composición. 


Kn£B£LIA« 

* 

Consta  según  Dobereiner  de  Siliza      .        «        -        .    82, ¿ 

Oxídulo  de  hierro  -         32,0 

Oxídulo  de  marganeso       -     35,0 

Lo  que  da  la  fórmula /i9  -|-  mn  S,  El  criadero  es  desconocido. 


Crisolita,    f  ^S. 

Prismatic  Crysolite,  M  y  Jam. — Crisolith,  Olivin,  W. — Peridot,. 
H. 

Su  color  mas  común  es  verde  pistacho  subido^  que  á  veces  le 
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acerca  á  verde  aceituna,  rara  vez  al  de  espárrago  subido  y  verde 
yerba  claro.  Son  muy  raras  las  que  junto  con-  el  verde  en  cierta 
dirección  dejan  ver  un  pardo  de  co\  claro  que  se  acerca  al  rojo  de 
cereza. 

Se  halla  en  pedazos  esquinados  que  parecen  primitivos  por  las 
impresiones  6  cortaduras  que  tienen*  en  granos  redondos  y  en 
cristales  rotos  y  gastados  en  las  aristas  y  esquinas  por.  el  frota- 
miento. Véase  la  ñg.  82  lam.  13  let.  b. 

Los  cristales  medianos  y  pequeños  y  completos,  en  prueba  de 
haber  estado  embutidos. 

La  superficie  de  los  pedazos  esquinados  y  de  los  cristales  don- 
de están  rozados  astillosa  fina  y  poco  lustrosa:  en  los  cristales  ile- 
sos están  las  caras  anchas  fpertemente  rayadas  &  lo  largo;  las  de- 
mas  son  lisas,  y  ambas  resplandecientes. 

Por  dentro  resplandeciente  de  lustre  de  vidrio:  textura  con- 
coidea perfecta:  fragmentos  muy  agudos. 

Casi  siempre  transparente  de  doble  refracción. 

D.  de  8,  5  á  9:  quebradiza.  P.  de  3,  34  á  3,  42. 

Al  soplete  toma  un  color  mas  obscuro,  sin  fundirse  ni  perder  su 
transparencia. 

Su  análisis  dib  á  Stromeyer  Siliza      -        *        «^        -    40,5 

Magnesia  -  -  -  50,6 
Oxidulo  de  hierro    -        -      8,9 

Se  produce  artificialmente  la  crisolita  mezclando  en  la  debida 
proporción  sus  partes  constitutivas,  y  poniéndolas  á  un  fuego  fuer- 
te. El  silicato  del  protoxido  de  hierro  de  la  misma  forma  que  la 
crisolita,  es  un  agente  importante  en  la  fundición  del  cobre,  j 
afinación  del  hierro. 

Su  criadero  no  está  bien  conocido:  dicen  que  se  halla  en  el 
Egipto  superior,  y  la  llevan  á  Europa  de  Constantinopla.  Es  una 
piedra  preciosa  de  poco  valon 

L  OLiviNo.*^-Peridot  granuliforme,  H. 

De  un  verde  aceituna  claro,  que  pasa  á  veces  á  verde  espárra- 
go, á  verde  aceite  y  pardo  de  hígado,  y  por  la  descomposición  & 
un  medio  enti*e  pardo  de  ocre  y  de  isabely  y  finalmente  á  pardo 
eetrino. 

En  masas,  y  mas  bien  en  pedazos  redondos  y  granos  embuti- 
dos, rara  vez  sueltos  que  varian  desde  el  tamaño  de  una  cabeza 
humana  hasta  el  de  un  grano  de  mostaza:  rara  vez  cristalizado^ 
como  representa  la  fig.  82  lam.  13  let  a. 

Es  un  cristal  de  la  colección  de  Magendie  tomado  de.  una  €9r^ 
Fíente  de  lava,  que  fué  á  dar  al  mar  eü  la  Totte  del  Oret». 

.  . 

*  Rn  «ste  te  snbstititTe  i  Mg  tMS  4  meitf*  Fe. 
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Por  dentro  varia  de  lustroso  á  poco  lustroso  de  lustre  de  vidrio 
que  se  acerca  mucho  ai  de  cera. 

Textura  desigual  de  grano  pequeño  que  pasa  á  veces  á  conc&i- 
dea  pequeña  é  imperfecta;  el  cristalizado  es  imperfectamente  ho- 
joso, y  tendrá  doble  crucero;  pero  según  Phillips  solo  se  percibe 
bien  el  paralelo  á  T:  fragmentos  mas  o  menos  agudos. 

Los  pedazos  grandes  y  las  masas  constan  de  partes  granudas 
esquinadas  y  pequeñas  muy  distintas,  y  que  se  separan  fácilmente 
unas  de  otras. 

Trasluciente  que  pasa  á  semitransparente  y  aun  á  transparente. 

D.  8,  .5:  quebradizo.   P.  3,  25  por  lo  menos. 

Se  descompone  fácilmente  al  aire,  poniéndose  primero  amarilla 
y  desmoronadizo^  y  transformándose  al  fín  en  ocre  pardo. 

No  da  agua,  solo  se  obscurece,  principalmente  en  los  bordes; 
no  se  funde  y  conserva  su  color  y  transparencia:  el  descompuestx) 
da  bastante  agua  en  el  matracito.  En  bórax  y  sal  fosfórica  se  di- 
suelve lentamente,  el  vidrio  está  teñido  por  el  hierro,  y  no  da 
con  salitre  ninguna  reacción  de  marganeso.  Con  sosa  da  diñcil- 
mente  escoria  parda. 

El  del  hierro  nativo  de  Pallas  di6  á  Stromeyer 

Siliza  .  -  -  .  38,48 
Magnesia  -  -  -  48,42 
Oxídulo  de  hierro    -        -     11,19 

Seg;un  Wálchner  tiene  siempre  cromo. 

En  basaltos  y  toba  y  brecha  basálticas:  en  algunos  es  escasa 
como  en  los  de  México:  las  grandes  masas  esferoidales  que  no 
son  rodadas  están  mezcladas  con  augita  en  la  roca  que  llaman  to- 
ba de  trap  (TraptuíT):  nunca  en  terrenos  traquíticos  ni  primiti^ 
vos  según  Beudant 

II.    HiALOSIDERITA.    2  M S  + /^  S} 

Eisen^hrysolith,  Wálchner. 

Parda  rojiza  y  cetrina  y  roja  de  jacinto:  por  fuera  amarilla  de 
latón  y  de  oro,  o  gris  de  acero. 

En  cristales  muy  pequeños  de  niedia  á  una  linea,  rara  vez  de  2 
á  4,  siempre  embutidos;  también  en  masas  y  diseminada. 

Por  dentro  de  lustre  de  vidrio  que  tira  al  de  cera. 

Partes  granudas:  trasluciente  en  los  bordes.  D.  6.  P.  2,  8. 

Los  eristalos  sueltos  hacen  guiñar  la  aguja  magnética. 

No  da  agua,  se  pone  negra,  obedece  al  imán,  y  se  funde  á  un 
fuego  mas  fuerte  en  escoria  negra  de  hierro.  Con  bórax  da  vidrio 
claro  teñido  por  el  hierro,  el  cual  con  estaño  da  la  reacción  del 
íTorao.  Con  sosa  da  una  escoria  de  color  verde  aceituna  puerco. 
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Su  análisis  dio  á  Wálchner  Siliza      ....    31,63 

Magnesia     ...        32,40 

Oxídulo  de  hierro    «        -    29,71 

Oxídulo  de  marganeso  -  0,48 

Alumina  ...      2,21 

Potasa  -         -         .  2,78 

Cal  -         -        -        un  átomo 

Oxido  de  cromo    -  un  átomo 

Se  halla  en  almendrilla  muy  abundante  de  augita  en  Kaiser- 

«tuhl,  y  en  cristalitos  de  tres  á  cuatro  líneas  descompuestos  en  * 

una  veta  de  dolerita  qUe  arma  en  gneis  al  pie  del  Bromberg  jun-* 

to  á  Freiburg. 


DlALAOE.  /  S^  +  SMS', 

m 

Hemiprismati^chillerspar,  M. — Blftttriger  Anthophillit,  por  la 
mayor  parllf  y  Bronzit,  Br. — Diallage,  B. — Diallage  metal- 
loide,  H. 

Pardo  de  hígado,  de  pelo  y  de  clavo,  verde  puerro  y  verdine-» 
gro,  gris  verdoso  y  ceniciento. 

En  masas  hojosas  y  diseminado:  lustre  de  nácar  y  viso  ameta* 
lado  en  la  cara  perfecta  de  crucero:  en  las  demás  de  vidrio. 

Textura  desigual  y  astillosa:  de  trasluciente  á  trasluciente  en 
los  bordes. 

Raspadura  blanca  aerisada  y  amarillenta:  poco  agrio. 

Da  agua  que  no  es  acida,  salta  y  se  pone  mas  claro.  Sobre  car» 
bon  se  funde  con  dificultad  en  las  orillas  en  escoria  agrisada.  Con 
b6rax  se  transforma  diñcilmente  en  vidrio  claro,  algo  teñido  por 
el  hierro.  Con  cierta  cantidad  de  sosa  da  un  glóbulo  opaco  gris 
verdoso:  con  mayor  porción  se  hincha  y  se  vuelve  infusible.  En 
la  hojilla  de  platina  no  da  indicios  de  marganeso. 

Su  análisis  dio  á  Kláproth  Suiza      ....    60 

Magnesia  .  •  .  27,5 
Oxido  de  hierro?  "  -  10,5 
Agua  ...        -  0,5 

Se  halla  embutido  en  serpentina  y  como  parte  constitutiva  de 
los  Gabbri  6  Gabros  junto  á  Hof  en  BaireUÜi,  y  junto  á  Kraubat 
ca  Estiria  forma  grandes  lajas. 


Espato  de  viso. 
Diatomous  SchiUer*Spar;  M.— -Common  SchUler-Spar,  Jam«— < 


H._f 
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Schiller8tein,W. — Schillerspath,LEOKH.-r-Diallagetíhatoyante, 

Verde  aceituna  que  pasa  por  un  lado  á  verde  montaña  y  gris 
verdoso,  y  por  otro  á  pardo  cetrino  y  casi  á  pardo  de  tumbaga: 
en  masas  y  diseminado. 

Por  dentro  lustroso  y  resplandeciente  de  lustre  de  nácaí*  que  se 
inclina  i  semimetálico  en  la  cara  del  crucero. 

Textura  hojosa  de  simple  crucero  claro:  Br.  lo  «upone  estar  en 
la  corta  diagonal  de  un  prisma  rombal,  y  admite  otros  confusos 
en  otras  direcciones  laterales. 

Fragmentos  en  rodajas:  purtes  granudas  distintas. 

Poco  trasluciente  en  los  bordes  á  opaco:  raspadura  gris  verdo- 
sa y  mate. 

¿lando  de  3)  3  á  3,  5;  el  de  México  4,  25:  algo  dócil:  que- 
bradizo. P.  de  2y  6  i  2f  S  según  M;  el  de  México,  que  no  sé  de 
donde  es,  3,  29. 

En  Baste  en  el  Harze  en  serpentina  y  roca  vfade:  el  de  otras 
partes  aunque  también  en  serpentina  es  festina  o  broncite,  que 
también  se  halla  en  el  Gabbro  del  Baste. 


i 


HlPERSTENA.  fS*  4-  M  Si. 

Prísmatoidal  Schiller-Spar,  M. — Labrador  Schiller  Spar,  Jam. — 
Paulit,  W. — Hyperstene,  H. — Hornblenda  de  Labrador,  mia 
de  antes. 

Entre  negra  agrisada  y  verdosa,  que  en  el  crucero  mas  perfec- 
fecto  lateral  tira  mucho  á  rojo  de  cobre:  transversalmente  es  ne- 
gra de  pez  6  de  un  pardo  musco. 

En  pedazos  rodados,  á  veces  incorporada  con  piedra  de  Labra- 
dor, y  en  masas  hojosas. 

Crucero  principal  lustroso  y  poco  lustroso  de  una  especie  de 
lustre  metálico:  la  textura  transversal  fuertemente  centellante  de 
lustre  de  nácar. 

Textura  hojosa  muy  clara  en  la  corta  diagonal:  la  transversal 
def«i^iial  de  grano  pequeño. 

Fragmentos  poco  agidos  que  se  acercan  á  veces  á  romboedros. 

Tiene  partes  testáceas  delgadas  y  algo  curvas,  reunidas  en  gra- 
nudas medianas. 

Opaca,  6  á  lo  sumo  trasluciente  en  los  bordes:  raspadura  gris 
verdosa. 

D.  de  8  á  8,  5:  agria:  algo  quebradiza.  P.  de  3,  3  á  3,  5. 
Calentada  sola  se  altera  poco  al  parecer,  dando  alguna  agua  que 
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no  es  acida;  pero  se  funde  sobre  carbón  en  gU>bii1o  opaco  gris 
venJofio.  Con  bórax  se  funde  fácilmente  en  vidrio  verdoso.  La  sal 
fosr6rica  no  Ja  descompone  sensiblemente,  solo  se  redondea  en  los 
bordes  y  se  disuelve  con  mucha  lentitud.  Con  sosa  se  porta  como 
9I  dialage. 

Se  hail6  con  piedra  de  Labrador,  augita,  y  esmaragdita  en  una 
roca  que  contiene  hierro  magnético,  y  parece  análoga  á  la  sienita 
6  roca  verde  en  la  costa  de  Labrador  por  lo  que  se  llam6  horn- 
blenda  de  Labrador,  y  después  en  la  isla  de  San  Pablo,  y  se  lla- 
mo Paulite;  también  dicen  que  se  ha  hallado  en  Cornualiis  en 
serpentina  con  discolita  6  saussurite,  y  en  micapizarra  con  grana« 
tes  en  Groenlandia. 

Puliéndola  se  aumenta  su  viso  de  cobre  lleg^uido  á  ser  casi  me- 
tilico,  y  asi  se  usa  para  anillos  y  otras  cosas. 


Epidota.*  C  S  +  2^& 

Prismatoidal  Augite-Spar,  M. — ^Thallíte,  Kabsten. — ^A cántico- 
nite  d'AifDRADA. — Epidote,  H. 

I.  ZoisiA. 

Zoisit,  W.  por  haberse  dedicado  al  barón  de  Zois,  que  se  hizo 
benemérito  con  su  publicación. — Epidote  calcaire,  Beuoant. 

Color  gris  entre  azulado  y  de  humo  que  se  acerca  á  veces  á  gris 
Terdo9o  6  amarillento:  en  este  último  caso  se  le  mezcla  oxido  de 
hierro:  rara  vez  es  blanca  agrisada  6  ¿e  un  color  medio  entre 
pardo  cetrino  y  rojizo. 

En  masas,  6  en  prismas  romboidales  aplastados  con  las  aristas 
obtusas  redondeadas  á  modo  de  tules  6  juncos,  como  en  la  pis- 
tacia. 

Los  cristales  grandes,  medianos  y  pequeños,  siempre  embuti- 
dos, fuertemente  rayados  á  lo  largo,  y  lustrosos  6  poco  lustrosos. 

Por  dentro  la  textura  principal  lustrosa:  la  transversal  poco 
lustrosa  de  lustre  entre  cera  y  nácar. 

Textura  hojosa  de  crucero  bien  claro  en  la  corta  diagonal  M,  y 
es  el  que  tiene  mas  lustre;  á  veces  pasa  á  estriada:  la  transversal 
desigual  de  grano  pequeño. 

Fragmentos  agudos:  partes  separadas  granudas  prolongadasi 
^ndes,  y  en  barras  delgadas. 

Poco  trasluciente  6  solo  en  los  bord^. 

*  Prolongtdft  por  no  ser  la  base  un  rombo»  sino  na  ron^boidct 
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D.  8:  muy  quebradiza.  P.  de  3,  24  á  3,  29. 

Se  hincha  por  «í  sola  y  esponja  al  través  de  las  hojas  y  da  al 
principio  una  multitud  de  vej imillas  que  desaparecen  á  un  fuego 
mas  fuerte.  Se  funde  en  las  orillas  en  vidrio  claro  algo  amarillen- 
to; pero  la  masa  esponjada  se  vuelve  muy  dura  de  fundir  y  da 
una  escoria  vidriosa.  Con  bórax  se  hincha  y  da  vidrio  claro.  Con 
sal  fosfórica  se  hincha  igualmente  y  se  descompone  con  eferves- 
cencia, dejando  un  esqueleto  de  si  liza.  Con  muy  poca  sosa  da  vi- 
drio verdoso,  y  con  mas  porción  una  masa  blanca  é  infusible.  En 
la  boj  illa  de  platina  da  indicios  de  marganeso.  Con  la  disolución 
de  cobalto  da  vidrio  azul.  En  algunas  ha  descubierto  Túrner  la 
reacción  de  ácido  bórico  con  bisulfato  de  potasa  y  espato  flúor. 

La  de  Saualpe  dio  á  Kláproth  Siliza        *         -        -        -    45 

Alumina  -  -  -  29 
Cal  ....    21 

Oxido  de  hierro     -        -         3 

La  de  Saualpe  en  Carintia  está  con  cuarzo,  cianita,  granate  y 
aiiu;itá  hojosa,  6  embutida  en  una  mezcla  de  cuarzo  y  mica,  y  en 
Fichlclgebirgc  en  una  mezcla  de  feldespato,  cuarzo  y  mica,  que  se 
halla  en  trozos  mayores  6  menores  en  un  roca  de  homblcnda,  que 
de:>cansa  en  gneis  muy  abundante  en  mica. 

IL  Pistacia-  CS^fS-\'^AS. 

IMstazit^  W. — ^Thallite,  Karstek. — Epidote  calcareo-ferrugíneux, 
Iíeudant. 

Verde  pistacho  claro  á  obscuro:  de  este  pasa  al  verdinegro  y 
casi  á  negro  de  cuervo,  y  de  aquel  al  verde  aceituna  obscuro,  ver- 
de aceite,  verdegai  y  puerro. 

En  masas,  diseminada,  rara  vez  cariada,  y  en  los  cristales  déla 
fig.  83  lam,  13. 

A  veces  forman  gemelos  adheridos  por  las  caras  T  é  inversor 

Los  cristales  rara  vez  grandes,  sino  medianos  y  |>equeños  y  í 
veces  en  agujas:  están  embutidos,  adherentes  por  las  aristas  obtu* 
sas,  6  atravesados  y  agrupados  en  escalas  &  ramilletes. 

Las  cfiras  M,  T,  /  mas  6  menos  rayadas  á  lo  largo,  y  las  termi- 
nales diagonalmcnte:  las  demás  lisas,  y  lustrosas  6  resplandecien^ 
tes  de  lustre  de  vidrio. 

Por  dentro  lustrosa  ó  poco  lustrosa  de  lustre  de  nácar  que  se 
acerca  al  de  cera. 

Textura  principal  hojosa  perfecta  en  la  corta  diagonal  que  tie- 
ne hasta  lustre  de  diamante:  menos  perfecta  la  paralela  á  la  cara 
terminal  j  á  las  del  prisma:  la  cara  terminal  forma  según  Br.  con 
la  arista  lateral  aguda  un  ángulo  de  114®  37'.  La  transversail  con- 
coidea pequeña  y  plana,  6  desigual  de  grano  pequeño,  6  i^al  7 


4S3 

aun  astillosju  La  que  está  en  masas  suele  tener  también  textura 
estriada  angosta  y  muy  angosta  paralela,  6  divergente  en  estrellad 
y  ramilletes. 

Salta  en  fragmentos  agudos,  y  la  estriada  en  cuneiformes  y  en 
astillas. 

La  hojosa  en  masas  tiene  partes  granudas  medianas,  pequeñas 
y  finas:  rara  vez  en  barras  gruesas  y  derechas,  y  la  estrittda  en 
barras  cuneiformes.  Los  grandes  cristales  constan  á  veces  de  par- 
tes testáceas  paralelas  á  sus  caras. 

Trasluciente  del  todo  6  en  los  bordes,  y  los  cristales  semitrans* 
parentes  de  doble  refracción.  Estos  suelen  tener  viso  en  la  direc- 
ción del  eje  principal,  y  de  los  colaterales. 

D.  de  8  á  9:  quebradiza.  P.  3,  4. 

Se  funde  al  principio  en  los  bordes  y  se  hinclia  y  transforma 
en  una  masa  parda  obscura,  que  ofrece  en  pequeño  el  aspecto  de 
coliflor:  con  soplo  mas  fuerte  se  pone  negra,  se  redondea,  pero  no 
se  liquida  completamente:  la  de  Arendahl  que  es  mas  ferrugino- 
sa es  también  mas  fusible  que  las  demás.  En  bórax  se  hincha  pri- 
mero, y  da  luego  un  vidrio  teñido  por  el  hierro.  La  sal  fosfórica 
la  descompone  con  hinchazón,  dejando  un  esqueleto  de  siliza.  Con 
algo  de  sosa  se  funde  lentamente  en  vidrio  obscuro,  que  con  mas 
flosa  se  transforma  en  escoria  infusible. 

El  Dr.  John  de  Berlin  encontró  en  la  de  Siberia 

Siliza       -        -        -     39 
Alumina       -        -        26 
Car         ...     15 
Oxido  de  hierro?  -         19,05 
Oxido  de  marganeso         1,25 
con  algo  de  oxido  de  cromo  y  de  potasa. 

Se  halla  en  lajas  y  vetas  en  sienita,  roca  verde  y  aun  granito: 
en  el  norte  de  Europa  en  Noruega  y  Suecia  en  mantos  de  hierro 
magnético  y  espejado  con  augita,  granate  ordinario,  cocolita,  horn- 
blenda,  espalo  calizo,  &.c. :  en  cintas  angostas  en  el  Delfinado  de 
antes  con  feldespato,  cristal  de  roca,  axinita,  prehnia,  amianto, 
clorita,  &.C.  El  cristal  de  roca  la  tiene  en  su  interior  en  agujas. 

III.    MaRGANESA   del   PrAMONTE. 

Piemontesischer  Braunstein,  W. — ^Epidote  manganésifére,  II. 

Negra  rojiza  clara:  en  masas  y  en  prismas  largos  muy  obli- 
cuángulos sin  cristalización  termii4B,  y  convexos  como  juncos, 
pequeños  y  medianos  embutidos,  lustrosos  y  rayados  fuertemente 
a  lo  largo,  como  los  de  la  piroxena. 

Por  dentro  de  lustrosa  á  poco  lustrosa  de  lustre  de  vidrio  que 
se  acerca  ai  de  nácar. 
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Textura  estriada  desde  ancha  hasta  muy  anfl^osta,  recta  6  curva 
y  divergente  en  ramilletes  6  entretejida.  El  crucero  que  pasa  por 
la  corta  diagonal  es  el  mas  claro:  á  veces  tiene  textura  transver- 
sal desigual:  fragmentos  agudos  6  en  astillas. 

La  que  está  en  masas  tiene  partes  separadas  en  barras  cunéifo^ 
mes  divergentes  6  entretejidas,  rara  vez  paralelas. 

Opaca:  en  chispitas  delgadas  trasluciente  en  los  bordes. 

Raspadura  roja  carmesí  clara. 

Poco  dura:  agria:  poco  quebradiza.  P.  3,  4  según  Br. 

Se  funde  muy  fácilmente  con  hervor  en  vidrio  negro.  Con  b6- 
rax  da  con  efervescencia  vidrio  claro,  que  en  la  llama  exterior  to- 
ma  el  color  de  amatista  y  en  la  interior  el  de  hierro  en  caliente, 
y  en  frió  se  vuelve  blanco.  Con  la  sal  fosfórica  se  hincha  y  des- 
compone en  un  esqueleto  de  siliza:  el  vidrio  no  muestra  color  de 
amatista,  y  si  el  verde  de  hierro  mientras  está  caliente.  Con  la  so- 
sa se  porta  como  las  anteriores. 

Según  Cordier  tiene  Siliza       ....     33,5 

Alumina  -  -  -  15,0 
Oxido  de  hierro  -  -  19,5 
Oxídulo  de  marganeso  -  12,0 
Cal  ....     14,5 

Se  cria  con  cuarzo,  feldespato,  mica  roja,  tremolana  asbestos», 
&c.  verisimiimente  en  una  laja  de  roca  primitiva  en  San  Marcelo 
del  valle  de  Aosta  en  el  Piamonte. 

Este  fósil  conocido  de  Cronstedt  estaba  ya  olvidado  enteramen- 
te hasta  que  Napion  lo  di&  á  conocer  de  nuevo  á  los  mineralogis- 
tas. 


Vbsüviana.*  3  C  S  +  2JÍ  S? 

Piramidal  Carnet,  M.*  y  Jam.— Vesuvian,  Egcran,  W. — Ho- 
erase,  H. 

Comunmente  parda  de  hígado,  aunque  también  de  color  parf* 
musco  y  rojizo,  y  negra  verdosa,  verdinegra,  verde  puerro,  pa- 
tacho, espárrago,  aceituna  y  aceite.  Según  Mohs  en  la  dirección 
del  eje  amarillean  mas  sus  colores,  y  pcrpendicularmente  verdean- 

En  masas,  diseminada  y  en  los  prismas  de  base  cuadrada  de  la 
flg,  84  íam.  13.  '    . 

La  figura  a  es  el  prisma  reRo  cuadrado  primitivo:  la  figura  o  e 
mismo  con  las  aristas  laterales  truncadas,  y  apuntado  con  cuatr« 

•  Por  haberse  descubierto  primero  en  el  Veiuvio,  é  Idocrus»  »!iifl«c" 
su  forma  mixu. 
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caras»  y  truncado  el  vértice:  la  figura  e  es  el  anterior  ton  las  cai^ai 
de  tnmcamiento  y  apuntamiento  mayores:  las  cara*  b  ile  una  pi- 
rámide octágona  en  la  fígura  grande  son  las  mas  coadunes,  y  el 
truncamiento  de  las  aristas  entre  a  v  M. 

Los  cristales  medianos,  pequeños  y  muy  pequeños:  embutidos 
solitarios  como  los  de  Siberia^  6  adherentes  y  agrupados  como  los 
del  Vesuvio. 

Las  caras  laterales  poco  rayadas  á  lo  largo:  la  terminal  á  veces 
áspera  y  algo  curva,  y  las  de  truncamiento  lisas. 

Los  cristales  resplandecientes  y  á  veces  espejados^  6  solo  lus- 
trosos. 

Por  dentro  poco  lustrosa  que  se  acerca  á  veces  á  lustrosa  de  lus- 
tre de  cera  que  se  inclina  al  de  vidrio. 

Textura  desigual  de  grano  pequeño  qpie  propende  á  veces  á  ho- 
josa, y  entonces  se  parte  imperfectamente  en  la  dirección  del  pri- 
mer prisma  ¿/:  fragmentos  poco  agudos. 

La  que  está  en  masas  propende  á  formar  partes  granudas,  me- 
dianas y  pequeñas  y  confusas. 

Trasluciente,  que  se  aeerca  á  semitransparente  y  aun  á  transpa- 
rente, y.  entonces  tiene  doble  refracción  en  grado  subido^  según 
dicen. 

n.  de  6,  5  á  9:  algo  quebradiza.   P.  de  3,  3  á  3,  4. 

Se  electriza  por  frotamiento  y  no  con  el  calor. 

La  vesuviana  y  la  egerania  se  funden  muy  fácilmente  y  con 
hinchazón  en  vidrio  obscuro,  que.á  la  llama  exterior  se  pone  ama- 
rillo y  transparente.  Con  b&rax  se  funde  fácilmente  en  vidrio  cla- 
ro teñido  por  el  hierro.  Con  sal  fosfórica  se  descompone  fácil- 
mente dejando  un  esqueleto  de  siliza:  el  vidrio  se  opaliza  al  en- 
friarse. Con  sosa  da  vidrio  con  mas  dificultad  que  los  granates,  y 
con  mas  sosa  se  convierte  en  una  masa  escoríosa.  % 

Observación. — La  mayor  facilidad  con  que  se  disuelven  las 
idocrasas  en  el  bórax  y  la  sal  fosfórica,  es  una  consecuencia  de  la 
propiedad  que  tienen  de  esponjársela  cierta  temperatura,  porque 
entonces  penetran  los  fundentes  en  sus  poros  y  obran  en  mas  pun^ 
tos;  y  la  mayor  dificultad  para  fundirse  con  la  sosa  proviene  de 
la  menor  cantidad  de  hierro  que  CQntienen.  Túrner  dice  que  con 
sulfato  de  amoniaco  y  espato  fiuor,  ha  notado  en  varias  la  reacción 
del  ácido  bórico. 

Los  prismas  octágonos  de  color  gris  azulado  que  se  forman  en- 
tre las  escorias  de  hierro  de  Merthyr  Ty^vil  pertenecen  aqui  se- 
gún el  profesor  Mitscherlich. 

El  análisis  de  la  de  Siberia  di&  á  Kláproth 


Siliza      *        *        -        - 

40 

Cal      . 

34 

Alumina          .         .        * 

16,25 

Protoxido  de  hierfo 

5,50 

Protoxido  de  marganeso  - 

un  vestigio 

3H 

438 

t 

La  del  Vcsuvio  se  halla  en  errata] e^  embutidos  y  agrupados  en 
las  oquedades  de  la  rooa  que  arrojó  el  monte  Somma  compuesta 
de  caliza  granuda,  espato  calizo,  clorita,  mica,  granate,  nefelina, 
yeloespato  &c.,  y  rara  vez  en  masas.  Cristales  menos  complica- 
dos se  hallan  igualmente  en  roca  verde  y  serpentina  en  Píamente 
y  Siberia,  y  en  vetas  que  atraviesan  rocas  primitivas  de  gneis  en 
España,  y  de  granito  en  Noruega. 

I.  Egebania.* — Egeran,  W. 

Parda  rojiza  que  se  inclina  rara  vez  al  pardo  de  hígado. 

En  masas  y  en  prismas  rectos  de  base  cuadrada  de  caras  con- 
vexas, que  parecen  rombales  por  lo  muy  rayados  que  están  á  lo 
largo,  sin  apuntamiento  ninguno. 

Por  fuera  lustrosos,  y  las  caras  terminales  aun  resplandecientes. 

Por  dentro  de  poco  lustrosa  á  lustrosa  de  lustre  de  vidrio  que 
se  inclina  al  de  cera. 

Textura  hojosa  de  doble  crucero  paralelo  á  las  caras  del  prisma: 
la  transversal  desigual  que  pasa  rara  vez  á  concoidea  pequeña  é 
imperfecta. 

La  que  está  en  masas  tiene  partes  en  barras  rectas,  delgadas  y 
muy  delgadas,  divergentes  en  ramilletes  6  entretejidas. 

Poco  ti*asluciente  en  los  bordes.  D.  8,  5:  agria.  P.  3,  29  de  Br. 

En  Boemia  está  mezclada  con  cuarzo  y  espato  caljzo,  y  á  vecei 
con  granate  y  tremolana  asbestosa  sobre  una  roca  de  feldespato 
dominante  con  also  de  hornblendá  de  estructura  pizarreña;  y  el 
todo  forma  probablemente  una  laja  en  micapizarra. 

*  •  IL  LoBoiTE. — Prugardite. 

No  sé  mas  que  lo  que  dice  Mohs  que  se  parecen  á  la  egerania; 
y  se  supone  que  aqui  pertenece  la  ciprina  de  Tellemarken  en 
Noruega  de  color  azul  que  contiene  oxido  de  cobre. 


Piedra  de  canela.  4  *,í  S  +  $0  9? 

Prismatfc  Garnet,  &  Cinnamon  Stone,  M.  en  su  manual. — Kanecl- 
stein,  W. — Essonite,  H. — Hessonit,  Br.  para  acercarse  masa 
su  origen,  lo  que  es  inútil  en  los  idiomas  en  que  no  se  aspira 
la  h. 

m 

*  De  Eg'er  en  Bq^mia,  donde  se  encuentra. 
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Su  color  está  entre  rojo  de  jacinto  y  lUtranjadO)  y  pasa  á  uno  ú 
á  otro  y  aun  á  pardo  cetrino  y  amurillo  melado. 

Probablemente  en  masas^  por  lo  común  en  pedazos  esquinados 
y  prismas  rombales  de  lOi^^  40'^  como  lo  indican  los  cruceros 
imperfectos.  * 

La  superficie  de  los  pedazos  áspera  y  poco  lustrosa. 

Por  dentro  lustrosa  que  se  acerca  á  poco  lustrosa,  de  lustre  en- 
tre vidrio  y  cera. 

Textura  couc&idea  pequeña  «é  imperfecta,  que  se  confunde  con 
la  desigual:  fragmentos  poco  agudos. 

Propende  i  formar  partesr  granudas  esquinadas,  medianas  y  pe- 
queñas. 

Tnisluciente  y  transparente  de  simple  refracción. 

D.  de  9  á  9,  5:  quebradiza.  Estando  pulida  se  siente  algo  un- 
tuosa.  P.  de  3,  52  á  3,  66  según  Br. 

La  de  Ceilan  no  se  pone  mas  obscura  cuando  se  calienta,  y  se 
funde  fácilmente;  al  principio  tiene  el  vidrio  el  mismo  color  que 
la  piedra  y  después  se  pone  verdoso:  en  ambos  casos  es  transpa- 
rente. Con  bórax  da  fácilmente  vidrio  claro  poco  teñido  por  el 
hierro.  Con  sosa  da  vidrio  verde,  y  con  mas  sosa  escoria  gris  du- 
ra de  fundir. 

La  roja  obscura  del  Brasil  no  se  obscurece  mas  con  calentarla, 
y  se  funde  fácilmente  en  glóbulo  negro  metálico  en  la  superficie 
que  no  es  muy  atraido  por  el  imán.  Con  bórax  se  disuelve  muy 
fácilmente  en  vidrio  teñido  por  el  hierro.  Con  la  sal  fosfórica  se 
portan  esta  y  la  anterior  como  la  vesuviana.  Con  muy  poca  sosa 
da  vidrio,  negro,  y  con  mas  escoria  infusible. 

Según  C.  G.  Gmelin  está  compuesta  la  de  Ceilan  de 

Siliza     -        -  -        -    40,00 

Alumina     -         -  .  -         22,99 

Cal         -         -  -         -     30,57 

Oxido  de  hierro  -  -  3,66 

Potasa  -  -        -      0,5S 

Partes  volátiles  -  3,32 

Se  halla  én  la  arena  de  los  rios,  en  rocas  primitivas  con  espato 
en  tablas  en  Ceilan,  y  se  usa  como  piedra  preciosa,  que  si  es 
grande,  limpia  y  sin  pelos  ni  raj%s  en  su  interior  que  son  tan  fre- 
cuentes, pasa  por  jacinto. 

*  Las  observaciones  ópticas  de  Biot  y  del  Dr.  Brewster  indican  la  forma 
tesular  ó  exaedra  conñrmada  por  la  simple  refracción  Yo  no  me  atengx»  al 
carácter  óptico,  á  causa  de  su  fórmula  diversa  de  la  de  los  granates. 
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Herschblia. — Herschelít,  Levy; 

Wálchner  y  Hirtmann  dicen  que  es  de  poco  lustrosa  á  mate, 
textura  concoidea  sin  crucero,  de  trasluciente  á  opac;i,  que  se  deja 
rasp:«r  con  la  naba  ja,  y  que  segvn  W6IIaston  tiene  siliza,  alumina 
y  Cid.  v  se  halla  en  cristales  agfupados  sobre  olivino  en  Aci  Reale 
^0  Sicilia, 


4^LMANDIKA.    ^  S  -^  f  S , 

Podecahedral  Garnet,  M,-x-6renat  syrien^  Granate  fino  y  oriental. 

De  un  pojo  obscuro  que  casi  siempre  azulea;  y  -asi  pasa  del  co- 
lumbino que  es  el  principal  en  la  almandina  6  granate  siriinico  á 
rojo  de  cereza  y  pardusco,  que  se  acerca  á  veces  al  de  jacinto. 

En  masas,  diseminada,  mas  comunmente  en  g;ranos  redondos  y 
cristalizada  en  los  dodecaedros  de  la  ñg.  180  lain.  23. 

La  fíg.  a  es  el  primitivo:  la  b  el  mismo  con  las  aristas  trunca- 
das; y  en  la  c  crecen  estos  truncamientos  hasta  que  desaparecen 
las  caras  primitivas  en  la  d. 

El  dodecaedro  rombal  primitivo  varia  desde  muy  grande  hasta 
muy  pequeño;  los  demás  son  medianos,  pequeños  y  muy  peque- 
ños Están  siempre  con  todas  sus  caras  en  prueba  de  haber  esta- 
do enibutidos  como  los  granos,  y  por  Ío  común  solitarios,  muy 
fura  vez  agrupados. 

La  superficie  de  los  granos  áspera,  escabrosa,  6  granosa:  la  de 
}os  cristdes  casi  siempre  lisa;  solo  las  caras  laterales  y  de  apunta- 
ba ien' o  de  ia  fig.  d  están  á  veces  poco  rayadas  en  la  larga  diagonal. 

Por  dentro  varia  de  resplandeciente  hasta  casi  poco  lustrosa  de 
lustre  de  vidrio  que  se  inclina  algo  al  de  cera,  solo  á  veces  de  vi- 
ílrio  perfecto. 

Textura  concoidea  mas  6  menos  perfecta,  que  pasa  alguna  vez 
á  desigual  de  grano  grueso  y  pequeño:  á  veces  la  tiene  hojosa  en- 
cubierta de  séxtiple  crucero  también  dodecaedro,  y  según  Br. 
icositesaraedro  trapezoidal  como  el  de  la  fíg.  d. 

A  veces  propende  á  formar  partes  testáceas  curvas. 

De  transparente  hasta  trasluciente  en  los  bordes,  y  aun  aquella 
rara  vez  limpia,  sino  que  tiene  en  el  centro  un  grano  obscuro  que 
es  característico. 

D.  de  9  á  10:  poco  resistente.  P.  de  4  á  4,  3  Según  Br.  Es  algo 
atraída  por  el  imán. 

Al  soplete  se  obscurece  su  color,  pero  lo  recobra  al  enfriattCj 
y  da  sin  esponjarse  ftada  glóbulo  negro,  mate  y  como  cubierto 


f 
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de  una  película  de  hierro  metálico:  en  la  superficie  se  forma  un 
hueco  que  proviene  de  la  contracción  de  la  masa  por  el  enfria  mentó: 
su  textura  es  vidriosa.  El  b6rax  la  disuelve  muy  lentamente  en 
vidrio  obscuro  teñido  por  el  hierro:  la  parte  no  disuelta  aparece 
muy  obscura  en  \o  interior  del  vidrio.  La  sal  fosfórica  la  descom- 
pone y  hace  que  se  hinche:  el  esqueleto  es  primero  blanco  con 
manchitas  negras  que  continuando  el  soplo  se  desvanecen:  mien- 
tras conserva  su  cohesión  es  el  vidrio  claro  al  enfriarse:  pero  so- 
plando basta  que  se  disuelva,  se  opaliza  la  bolita  al  enfriarse.  Con 
sosa  se  hincha  y  se  funde  después  en  bola  negra  de  lustre  metáli- 
co: con  mas  sosa  no  se  disminuye  su  fusibilidad.  En  la  hojilla  de 
platina  da  Vestigios  de  marganeso. 

Análisis  de  Bercelio:        Siliza       .        -        -  39,66 

Alumina       -        -  19,66 

Oxídulo  de  hierro     -  39,68 

Oxídulo  de  marganeSo  1,80 

Yo  creia  que  la  almandina  debia  su  color  al  tritoxido  de  hierro, 
y  en  efecto  Beudant  la  llama  granate  de  hierro;  pero  por  su  for- 
mula y  la  de  Bercelio  sacamos  que  es  protoxido  como  el  de  mar- 
ganeso; y  solo  se  explicai*á  su  bello  color  por  ser  el  silicato  de 
marganeso  rojo  como  el  sulfato:  porqué  pues  no  entra  el  marga- 
neso en  la  fórmula  siendo  tan  esencial  ? 

Lfos  granos  y  cristales  se  hallan  embutidos  particularmente  en 
rocas  primitivas  pizarreñas  como  la  micapizarra,  clorita  apizarra-* 
da  y  roca  blanca  6  eurita. 

La  almandina  viene  de  Ceilan  y  del  Pegó,  por  lo  que  se  llama 
granate  sirio  ú  oriental,  y  se  encuentran  en  la  arena  de  los  rios. . 

Los  transparentes  se  usan  como  piedras  ñnas  al  aire,  6  con  una 
hojilla  de  plata  como  describe  Plinio. 


Piropo. 
Pyrop. — Grenat  rouge  de  feu  granuliforme^  H. 

Rojo  de  sangre  obscuro,  rara  vez  claro,  que  mirado  contra  la  luz 
tira  algo  á  amarillo. 

En  masas  y  en  granos  redondos  6  esquinados  que  estuvieron 
embutidos  en  su  origen^  pequeños  y  muy  pequeños,  rara  vez  me- 
dianos, de  superficie  áspera  6  granosa  y  poco  lustrosa. 

Por  dentro  resplandeciente  de  lustre  de  vidrio. 

Textura  conc&idea  perfecta  aunque  pequeña* 

Fragmento^  agudos:  tiene  á  veces  partes  separadas  testáccas 
en  varias  direcciones  según  Hausmann. 
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Transpureate  que  pasa  á  trasluciente,  y  en  el  primer  caso  de  d«- 
We  refracción? 

D.  de  9,  5  á  10:  poco  resistente.  P.  de  3,  7  á  3,  8. 
El  de  Ceilan  se  pone  al  fuego  negro  y  opaco,  y  al  enfriarse  se 
vuelve  verde  obscuro,  verde  de  cromo  hermoso,  después  blanco, 
y  al  fin  toma  éí  bello  rojo  que  tenia  antes  del  ensaye:  con  difícul- 
tad  y  sin  esponjarse  da  vidrio  negro  y  lustroso.  Con  bórax  da  vi- 
drio verde  de  cromo  mas  6  menos  hermoso  según  el  grado  de  sa- 
turación. Con  la  sal  fosfórica  se  descompone  con  la  mayor 
dificultad  dejando  un  esqueleto  de  siliza:  el  vidrio  se  pone  verde 
antes  que  se  verifique  la  descomposición  de  la  prueba,  que  se  man- 
tiene largo  tiempo  roja  hasta  que  al  fia  se  transforma  poco  á  paco 
en  esqueleto  de  siliza:  la  bolita  se  opaliza  al  enfriarse  y  se  pone 
verde  de  cromo.  La  sosa  la  descompone  pero  casi  no  la  disuelve, 
formando  una  bolita  escoriosa  parda  rojiza. 

El  de  Boeraia  se  pone  negro  y  opaco:  visto  por  refracción  al 
enfriarse  parece  amarillo  puerco,  y  luego  rojo  como  antes.  Con 
bórax  da  un  vidrio  muy  teñido  por  el  hierro,  sin  mezcla  de  verde 
de  cromo:  solo  lo  produce  con  la  sal  microcósmica  aunque  nunca 
tan  fuerte.  Con  sosa  se  porta  como  el  anterior. 

Su  análisis  dio  í  Wachtmeister  Siliza  .        .         -         -  43,70 

Alumina  -         -       22,40 

Magnesia      -         -         -     5,60 
Cal  -         .         -         6,72 

Oxídulo  de  hierro  -  11,48 

Oxídulo  de  marganeso         3,6S 
Oxido  de  cromo    -         -     6,52 
Este  es  el  que  le  comunica  su  hermoso  color. 
Se  halla  en  el  trap  de  capas  en  tierra  gris  arcillosa  debida  pro- 
bablemente á  su  descomposición,  y  en  una  especie  de  vacia  en 
Boemia,  y  en  variedades  de  serpentina  en  Sajón ia. 

Del  tamaño  de  una  avellana  y  enteramente  limpios,  son  muy 
estimados  como  piedras  finas;  y  aun  los  pequeños  se  apreciaban 
antes  que  se  les  prefirieran  los  corales  que  no  tienen  tati^ta  dura- 
ción. 


Colofonita.* — Grenat  resinite,  H. 

De  color  panlo  cetrino  que  pasa  por  un  kdo  á  pardo  rojizo  cla- 
ro, y  por  otro  á  amarillo  melado  y  verde  aceite. 

*  Debe  su  nombre  á  su  semejanza  aparente  con  la  colofimía  y  á  su  fácil  fu- 
sibilidad; y  como  )u  cuiofonia  es  de  origen  g^ieg^  según  Plinio»  pureso  latiH'' 
iTiiao  en  ita. 
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£b  masas,  y  rara  vez  en  los  cristales  de  la  fig.  178  lam*  23  sd- 
fpin  Ph.:  los  cristales  de  caras  Jisas. 

Por  dentro  lustrosa  6  poco  lustrosa  de  lustre  de  cera  distintivo. 

La  lustrosa  es  de  textura  imperfectamente  hojosa  de  varios  cru* 
oeros  confusos,  probablemente  seis:  la  poco  lustrosa  desigual  de 
grano  pequeño. 

Fragmentos  tgudos.  La  que  está  en  masas  tiene  partes  granu- 
das esquinadas,  medianas  y  pequeñas,  que  se  separan  fácilmente 
linas  de  otras. 

Trasluciente  que  p^a  á  veces  á  transparente. 

Dura:  muy  quebradiza.  P.  3,  5. 

Al  soplete  se  funde  muy  fácilmente  y  con  mucha  efervescen- 
eia  en  vidrio  negro. 

Se  halla  en  Noruega  en  los  mantos  de  hierro  magnético  y  espe- 
jado de  Arendahl,  y  según  Phillips  también  en  Italia  junto  á  Pí- 
tígliano. 

Fué  descubrimiento  de  d'Andrada. 

I.  Aploma. 
Aplome.  Véase  la  pag.  90  de  mis  tablas. 

Según  Phillips  es  de  un  pardo  obscuro,  y  se  halla  en  los  cristales 
de  la  fig.  85  lam.  14. 

Al  soplete  la  pelicula  de  hierro  de  la  almandina  se  adelgaza  y 
desaparece  por  la  reacción  de  las  demás  ba^s,  y  queda'  la  super- 
ñcie  vidriosa. 

Su  análisis  dio  á  Laugier  Silizá    -        -        -        -    40 

Alumina     -        -        -        20 
Cal        ^        .        .        .     14,5 

Oxido  de  hierro?         -         14,5 
Oxido  de  marganeso        -      2 

Pero  no  se  refiere  á  este  análisis  Bercelio.  Se  cria  en  Siberia. 

II.  RoTOFiA. — Rothoffit. 

Se  halla  también  en  masas. 

Se  funde  con  mas  dificultad  que  los  demás  granates  en  bolita 
aegra  y  lustrosa,  y  en  la  hojilla  de  platina  da  mucha  reacción  de 
marganeso. 
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Su  análisis  dio  á  Wachtmeister  Siliza    ...  35,10 

Oxido  de  hierra          -  29,10 

Cal         .         -         -  26,91 

Oxfdulo  de  marganeso,  7,0S 

Potasa       ...  0,91 
La  de  Altenau  2,35  y  b  de  Langhanshytta  1,24  de  sosa. 

III.  Granate  ordinario. 

Aman] lo  de  isabe)  que  pasa  á  veces  i  rojo  de  jacinto  7  naranja- 
do; pardo  de  hígado,  verde  aceituna  obscuro,  verde  aceite,  espár- 
rago, pistacho  puerco,  verdinegro  que  pasará  negro  de  cuerro, 
verde  montaña  y  puerro.  Todos  estos  colores  son  obscuros,  y  un 
mismo  pedazo  está  matizado  de  muchos  á  un  tiempo;  y  aun  e}  de 
Orawitza  en  el  Banato,  que  se  cria  con  volastonia  6  espato  en  ta- 
blas, está  tomado  del  pecho  de  paloma. 

Siempre  en  masas  6  cristalizado  como  el  granate  ñno,  siendo 
en  México  muy  común  el  cristal  de  la  leicita  de  la  fig.  d.  Los 
cristales  nunca  pasan  de  medianos,  y  están  rara  vez  solitarios  y 
embutidos,  por  lo  común  adherentes  y  agrupados. 

Las  carts  del  dodecaedro  rombal  lisas  6  rayadas  en  la  corta  dia- 
gonal ;  las  del  anamórfico  de  la  leicita  en  la  larga,  y  lustrosos  é 
poco  lustrosos,  muy  rara  vez  resplandecientes. 

Por  dentro  poco  lustroso  de  lustre  de  cera. 

Textura  desigual  de  grano  péquefio  rara  vez  grueso,  la  cual  se 
acerca  á  concoidea  y  astillosa:  la  primera  será  la  que  se  divide  im- 
perfectamente en  dodecaedros,  según  Br. 

El  que  está  en  masas  tiene  partes  granudas  esquinadas  peque- 
ña?, rara  vez  finas  6  medianas,  que  se  cristalizan  en  la  superficie, 
fáciles  de  separar  unas  de  otras,  con  las  caras  de  separación  poco 
lustrosas  y  rayadas  confusamente. 

Trasluciente  en  los  bordes  6  á  lo  sumo  trasluciente:  el  pardo 
obscuro  y  negro  opacos. 

D.  de  8,  5  á  9:  el  que  no  tiene  partes  separadas  algo  resistente. 
P.  de  3,  66  á  3,  75:  no  es  atraído  por  el  imán.  ' 

Al  soplete  se  funde  fácilmente  en  vidrio  negro  y  opaco.  Es 
también  un  granate  de  cal. 

Se  baila  en  rocas  primitivas,  mas  no  como  el  fino,  sino  eri  lajas 
y  mantos  de  hierro  magnético,  blenda  parda  y  negra,  perla  espa- 
to, &c.  6  de  cobre  amarillo,  blenda,  volastonia,  tremolana,  &c.  y 
también  se  encuentra  entre  las  einipciones  antiguas  del  monte 
Somma,  sin  haber  sufrido  nada  por  el  fuego,  en  la  roca  compuesta 
de  cali/a  granuda,  mica,  vesuviana,  &c. 

Se  usa  en  la  fundición  del  hierro  con  ventaja  por  su  fusibilidad 
y  por  el  hierro  que  contiene  y  aun  los  fundidores  le  llaman  pie- 
dra de  hierro  verde. 
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IV.  Grosularia 


Grosular,  W. — ^Wilui-GranaL 

Verde  espárrago,  que  se  acerca  á  veces  á  verde  montaña. 

Cristalizada  como  la  leicita:  los  cristales  de  4  á  6  lineas,  y 
con  todas  sus  caras  en  prueba  de  haber  estado  embutidos. 

Por  fuera  lisos  y  lustrosos:  por  dentro  lustrosa  de  lustre  de  cera. 

Textura  entie  concoidea  y  desigual:  fuertemente  trasluciente. 

Dura:  poco  resistente.  P.  de  3,  37  á  3,  56. 

Es  un  granate  de  cal  deBeudant;  en  efecto  se  funde  por  sí  solo 
fácilmente  en  una  bolita  parda  cetrina  de  superñcie  lustrosa.  Con 
bórax  y  sal  fosfórica  se  disuelve  lentamente  en  vidrio  poco  teñi- 
tlo  por  el  hierro.  Con  sosa  se  funde  mal  en  escoria  amarillenta 
dará.  En  la  hojilla  de  platina  da  poca  reacción  de  marganeso. 

£1  análisis  di6  á  Wachtmeistftr  Siliza 40»  55 

Cal 34,86 

Alumina. 20,10 

Oxido  de  hierro      -    -      5,00 
Oxidulo  de  marganeso        0,48 

Se  halla  en  Kamtschatka  en  el  rio  de  Wilui  junta  con  la  idocra- 
aa  según  Kláproth  en  una  piedra  arcillosa  de  color  gris  verdose 
bajo,  y  los  cristales  en  serpentina  según  Mohs. 


MfLANITA. 

Melanit — Grenat  noir  emarginé,  H. 

Negra  de  terciopelo  que  á  veces  se  acerca  á  negra  agrisada. 

En  granos  redondos  originariamente  tales,  y  en  los  dodecaedros 
rombales  del  granate  con  todas  las  aristas  truncadas,  y  á  veces  pro- 
longados á  lo  largo  del  eje. 

Los  cristales  completos  y  pequeños,  rara  vez  de  mas  de  4  li-» 
neas,  por  lo  común  microscópicos. 

La  superficie  de  los  granos  áspera  6  escabrosa,  y  lo  mismo  la 
de  los  cristales,  6  lisa;  y  en  el  primer  caso  poco  lustrosa,  y  en  el 
segundo  lustrosa  ó  resplandeciente. 

*  Wérner  la  denominó  asi  por  el  color  quefo  parece  al  de  la  grosella  (Bi< 
hes  Grossukiría  de  L.) 
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Por  dentro  lustrosa  de  lustre  de  vidrio. 

Textura  conc6¡ilea  imperfecta  y  plana,  que  á  veces  parece  acer- 
carse á  hojosa,  y  tendrá  los  cruceros  del  granntc;  ordinario. 

Fragmentos  poco' agudos,  á  veces  romboedros. 

Opica:  dura:  poco  resistente.  P.  de  3,  7  á  3,  8. 

Se  funde  al  soplete  dando  sin  esponjarse  una  bolita  negra  y  lus- 
trosa. Con  bórax  da  lenta  y  difícilmente  vidrio  teñido  por  el  hier- 
ro. La  sal  fosfórica  la  descompone  lentamente  dejando  un  esque- 
leto de  siliza:  el  color  de  hierro  del  vidrio  se  disipa  al  enfriarse. 
Con  sosa  da  un  glóbulo  de  vidrio  negro:  mas  sosa  la  hace  mas  du- 
ra de  fundir;  sin  embargo  se  funde  luego  que  el  carbón  absorve 
el  exceso  de  sosa.  En  la  hojilla  de  platina  da  vestigios  de  marga- 
neso. 

Kláproth  sacó  por  el  análisis  Siliza    -         -        -  -    35,50 

Cal    -        -        -        -  32,50 

Oxido  negro  de  hierro  -    22,25 

Oxido  de  marganeso    -  0,40 

Alumina         .         .  -      6,00 

Confieso  que  yo  me  atengo  á  isie  análisis,  pues  no  me  cabe  en 
la  imaginación  que  un  granate  negro  sea  de  tritoxido  de  hierro 
como  quiere  Beudant:  algún  protoxido  ha  de  tener  siempre. 

Se  halla  junto  á  Roma  en  Frasca  tí,  y  en  el  monte  St  Albano  con 
las  mismas  relaciones  que  la  leicita,  y  en  Boemia  con  piropos. 

I.  PiB£N£iT£. — PyrenSit 

Negro  agrisado:  en  masas  y  en  los  dodecaedros  del  granate  con 
las  aristas  muy  vivas,  pequeños  y  embutidos. 

Por  fuera  poco  lustrosos,  que  se  acercan  á  lustrosos. 

Por  dentro  poco  lustroso  de  lustre  de  vidrio. 

Textura  desigual  de  grano  pequeño:  fragmentos  algo  agudos. 

Opaco:  duro.  P.  3,  5  según  Ramond. 

Al  soplete  pierde  su  color,  y  se  funde  fácilmente  y  con  eferves- 
cencia en  esmalte  verde  amarillento  y  ampolloso. 

Se  halla  junto  á  Bareges  en  los  Pirineos  Franceses,  en  caliza 
primitiva,  en  lajas  angostas  y  en  cristales  embutidos. 

II.  Alocroita. 

AUochroit  por  los  colores  que  al  soplete  le  observó  d'ANDRADA.* 

•  Dice  que  con  la  sal  microcósmica  dabs  una  especie  de  esmalte  quecn- 
fríántlose  lent:imente  se  ponía  primero  amarillo  rojizo,  liieg^  de  varios  verdeh 
y  al  fin  blanco  amarillento:  por  eato  Je  puso  ei  nombre. 
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Gris  verdosa  y  amarillenta  que  tiran  á  pardo  y  se  acercan  al 
pKirdo  de  hígado  y  al  verde  aceituna  y  aun  pasan  á  un  color  claro 
meiiio  entre  verde  espárrago  y  aceite;  á  veces  tiene  varios  colo- 
res de  estos:  hasta  ahora  solo  en  masas. 

Por  dentro  casi  solo  centellante,  muy  rara  vez  poco  lustrosa  de 
lustre  de  cera. 

Textura  desigual  de  grano  grueso  y  pequeño,  6  entre  igual  y 
conc6idea  plana. 

Fragmentos  poco  agudos:  poco  trasluciente  en  los  bordes. 

Dura  en  poco  grado:  algo  quebradiza.  P.  de  3,  57  á  3,  63. 

Se  funde  fácilmente  sin  esponjarse  en  vidrio  negro  y  lustroso, 
y  con  bórax  en  vidrio  tenido  de  verde  por  el  hierro.  Con  sai  fos- 
fórica y  sosa  se  porta  como  la  melanita.  En  la  hojilla  de  platina 
da  indicios  de  marganeso. 

Rose  sacó  por  el  análisis  Sillza  -        ...        .    37,00 

Cal  .        -        .        .         30,00 

Oxido  de  hierro  -  -  -  18,50 
Oxido  de  marganeso  -  6,25 

Alumina     ....       5,00 

Se  halla  en  Noruega  con  hierro  magnético  y  granate  ordinario. 


.»!»>*$'  +  fnn  S, 


Granate  ds  maboaneso 


Braunsteinkiesel. — Granatfoi^miges  Braunsteinerz. — Spessartine, 
Beüdant. 

Se  funde  por  sí  en  bolita  negra  verdosa,  y  lentamente  con  hb- 
rax  en  vidrio  verde  aceituna  claro.  Con  nitro  se  pone  el  vidrio 
violado  obscuro,  y  con  sal  fosfórica  deja  un  esqueleto  de  siliza 
dentro  del  gl6bulo  transparente,  que  á  la  llama  exterior  se  vuelve 
de;,  un  violado  bajo. 

Su  análisis  di&  á  Eláproth  Siliza    ....    35,00 

Alumina  -  -  -  14,25 
Oxido  de  hierro  -  -  14,00 
Oxidulo  de  marganeso  35,00 

Se  halla  embutida  en  el  granito  de  Spessart  junto  á  Aschafien* 
burg. 

Acabo  de  recibir  el  segundo  tomo  de  la  nueva  mineralógia  de 
Beudant,  que  siento  muchísimo  no  haber  recibido  antes.  En  el  veo 
que  pertenecen  aquí  6  al  silicato  de  alumina  y  marganeso  los  gra- 
nates de  Finbo,  lirodbo,  y  Dannémora:  al  de  alumina  y  oxidulo  de 
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hierro,  la  almandina  y  el  piropo:  al  de  oxido  de  hierro  y  cal,  h 
melanita,  alocroita,  pircneite?  y  rotoña;  y  al  de  alumina  y  cal  )a 
aploma?  colofonita,  topazolíta?  grosularia,  el  erlan  y  la  esoníta  6 
piedra  de  canela,  en  la  cual  notamos  que  los  caracteres  cristalográ- 
ficos están  en  contradicción  con  los  ópticos  y  químicos,  y  en  tales 
casos  es  fácil  decidirse.  Es  la  mineralógia  que  mas  satisface  ú 
entendimiento. 


Gbleicia. 

Stylobat,  Bb.,  aludiendo  á  su  forma  de  base  de  columna:  alasioo 
bien  vaga,  como  la  de  Pyrgom.^-Gehlenit,  dedicada  á  Géhlen, 
que  murió  desgraciadamente  por  haber  respirado  hidrógeno  ar- 
seniado. 

Su  color  entre  verde  puerro  obscuro  y  gris  verdoso,  que  pasa 
también  á  verde  montana,  aceituna,  y  verdinegro. 

En  masas,  y  en  tablas  cuadradas,  á  veces  tan  gruesas  que  pare- 
cen cubos,  adherentes,  sobrepuestas  y  formando  grupos,  cuando 
no  están  con  espato  calizo. 

Su  superficie  poco  lisa  ó  algo  áspera,  blanquecina  por  el  espata 
calizo  que  la  cubre,  y  poco  lustrosa. 

Por  dentro  poco  lustrosa  de  lustre  de  cera,  que  se  acerca  á  ve- 
ces al  de  vidrio. 

Textura  desigual  de  grano  pequeño,  que  pasa  á  concoidea  pe- 
queña 6  imperfecta:  tiene  á  veces  un  crucero  paralelo  á  la  base, 
que  es  mas  lustroso. 

Fragmentps  poco  agudos:  trasluciente  en  los  bordes  o  casi 
opaca:  raspadura  blanca. 

D.  de  6,  25  á  7:  agria:  quebradiza.  P.  de  2,  9  á  3,  1. 

Parece  capaz  de  descomponerse  en  una  tierra  de  color  pardo 
cetrino. 

No  se  muda  ni  se  funde  por  sí  sola.  Con  bórax  se  funde  con 
suma  dificultad  en  vidrio  poco  teñido  por  el  hierro.  La  sal  fosfó- 
rica la  pone  poco  á  poco  transparente  en  los  bordes  sin  hincharse, 
y  luego  la  disuelve  sin  dejar  nada.  Con  la  sosa  se  hincha  y  no  se 
funde.  Con  la  disolución  de  cobalto  da  un  azul  obscuro  y  puerco. 

Según  Fuchs  tiene  Siliza      -        -«        -     29,64 

Cal  -  .  -  35,50 
Alumina  -         -     24,80 

Oxido  de  hierro  -  6,56 

Partes  volátiles        -      3,30 

Solo  la  ha  visto  Br.  incorporada  con  espato  calizo.  J^^ 
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Se  cria  en  el  valle  de  Fassa  en  el  Tirol  en  montañas  de  roca 
rerde  primitiva  según  Brocchi. 


Melilita. 
Mellilith. — Fleuriau  de  Béllevue. 

■ 

Se  funde  con  efervescencia  en  vidrio  verdoso»  y  tiene  según 

fiarpi                        Siliza      -        -  .      -  -    38,0 

Cal     -        -        -  -        19,6 

Magnesia        -        -  -     19,4 

Oxido  de  hierro  -  -        12,1 

Alumina         -        -  -      2,9 

Oxido  de  titanio  -  -          4,0 

Oxido  de  marganeso  -      2,0 

Se  ha  encontrado  en  Capo  di  Bove,  y  en  Tívoli  junto  á  Roma 
to  las  rajas  de  una  roca  volcánica. 


Antofilita* 
Strahliger  Anthophyllit,  W. — Antholith,  Bb. — Anthophyllite,  H. 

Su  color  entre  gris  amarillento  y  pardo  de  clavo,  acercándose 
&  uno  ú  otro:- no  tiene  viso  ninguno. 

Por  lo  común  en  masas,  rara  vez  en  prismas  rombales  de  casi 
106%  medianos,  6  pequeños,  y  siempre  embutidos. 

Su  superficie  rayada  á  ló  largó. 

Por  dentro  lustrosa,  que  se  acerca  á  veces  á  resplandeciente,  6 

E)oco  lustrosa  de  lustre  de  vidrio,  que  se  inclina  algo  á  semimetá- 
ico  en  las  caras  de  crucero. 

Textura  estriada,  recta  y  divergente  en  ramilletes  6  entretejida, 
ancha  6  angosta  y  rasgada:  de  la  estriada  ancha  pasa  á  hojosa  de 
doble  crucero  perfecto  en  la  dirección  de  las  caras  del  prisma,  y 
otro  menos  perfecto  en  la  corta  diagonal  según  Br.  Es  singular 
como  discrepan  en  ángulos  y  cruceros  y  en  la  dureza,  de  suerte 
que  parece  que  hablan  de  diversos  fGsiles  Br.  y  Haidingcr.t 
Fragmentos  cuneiformes,  y  en  astillas  6  romboedros. 
Partes  granudas  prolongadas  que  pasan  á  barras  anchas  y  están 
á  veces  agrupadas  en  otras  barras  cuneiformes. 

•  Por  BU  semejanza  en  el  color  con  el  cluvo  de  especia, 
t  JJcuviant  da  los  ángulos  de  116^  y  74®. 
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Trasluciente  del  todo  6  fuertiemente  en  los  bordes. 
D.  de  6,  5  á  7,  5:  poco  resistente.  P.  de  3,  1  á  3,  3  se^n  Br. 
La  de  Groenlandia  es  inalterable  é  infusible,  tanto  en  pedazos 
como  en  polvo.  Con  b6rax  se  disuelve  diñcilmente  en  vidrio  te- 
ñido por  el  hierro.  Con  sal  fosfórica  se  disuelve  lentamente  de- 
jando un  esqueleto  de  si  liza.  Con  sosa  se  funde  con  dificultad  en 
masa  escoriosa.   No  da  indicios  de  marganeso. 

L.  Gmelin  sacó  por  el  análisis  Si  liza       -        -        -        -    56 

Alumina       ...         3 
Magnesia  -         -        -    23 

Oxídulo  de  hierro  -        13 

Oxídulo  de  marganeso       -      4 
Cal       .        .         -        -         2 
Se  halla  en  Noruega  junto  á  Kongsberg  en  micapizarra,  y  se- 
gún Link  también  en  Siberia,  y  en  Groenlandia,  y  en  el  Tirol. 


ce  "1 

Cebina.  ji  s  +  2/  ys, 

caj 

Prismatic  Cerium-ore,  M. — Allanite,  Thomsow. — Cerium  oxidé 
silicifére  noir,  H. 

Negra  pardusca,  pasando  á  pardo  musco  obscuro. 

En  masas,  diseminada  y  en  ios  prismas  de  la  fíg.  86  lam.  14 
que  son  de  base  rectángula  según  Phillips,  6  en  los  rombales  de 
115^  según  Mohs,y  casi  de  117®  según  Br.,  que  serán  los  inscrip- 
tos en  los  otros. 

Por  fuera  mate:  por  dentro  lustrosa  de  lustre  de  vidrio. 

Textura  concoidea  pcíqueña  &  desigual  sin  propensión  á  cruce- 
ros, 6  muy  imperfectos  Literales  y  en  la  corta  diagonal. 

Fragmentos  irruios:  opaca:  raspadura  gris  clara. 

D.  de  7,  5  á  8,  5:  agria:  quebradiza.   P.  de  3,  6  á  4,  2. 

Da  alí^niM  agua  en  el  matracíto  sin  variar  de  aspecto;  y  asi  no 
está  combinada  quimicamente.  Se  funde  fácilmente  hinchándose 
en  bolita  de  vidrio  negra  y  lustrosa.  El  b&rax  la  disuelve  fácil- 
mente: el  vidrio  es  negro  y  opaco,  y  se  pone  á  la  llama  exterior 
rojo  de  sangre  en  caliente,  y  amarillo  mas  6  menos  obscuro  des- 
pués de  frió:  al  fuego  de  reducción  toma  un  bello  verde  de  hier- 
ro: con  el  soplo  á  pausas  no  se  pone  opaco.  La  sal  fosfórica  It 
descompone,  dejando  un  esqueleto  opaco  de  siliza.  El  vidrio  tie- 
ne el  color  del  hierro  en  caliente,  mas  al  enfriarse  se  pone  blanco 
y  op  dizante.  Con  sosa  da  vidrio  negro^  que  con  mas  sosa  no  se 
vuelve  mas  duro  de  fundir. 
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Su  análisis  dio  á  Thomsoa  Oxido  de  cerio     33,9 

Oxido  de  hierro  25,4 
Siliza  -  -  35,4 
Cal      .        .  9,2 

Alumina  -      4,1 

La  hall6  en  Groenlandia  en  granito  Giesecke  cuyo  nombre  de- 
bería llevar,  bien  que  ya  se  le  ha  dedicado  otro  género,  y  no  el 
de  Allanitc,  para  jo  cual  no  sé  si  hahria  el  mismo  mérito  que  para 
la  Ileulandia  y  fué  que  se  la  enviaron  para  que  la  diese  á  analizar^ 
y  la  dio  para  el  efecto  á  Thomson. 


DicROíTA.*  3J3S+  MSK^ 

Prismatic  Quarz,  M. — Jolith,  Peliom,  Harter  Fahiunit,  Steinhei- 
lit,  Cordierit,  Dichroit,  Schaliger  Triklasit,  Haüsm. — Luchs 
Saphyr,  Saphir  d'eau. 

Mirada  en  la  dirección  de  su  eje  es  azul  de  ultramar,  violado 
ó  turquí,  y  perpendicularmente  á  el  gris  amarillenta  6  parda,  por 
lo  que  se  ha  llamado  dicroita,  * 

Eíi  masas,  diseminada,  y  rara  vez  en  los  prismas  de  la  fig.  77 
lam.  13,  que  cita  Phillips  para  la  steinheilite^  dedicada  al  conde 
Steinheil. 

Los  cristales  medianos  y  pequeños  y  embutidos  de  superñcie 
áspera  y  mate. 

Por  dentro  poco^  lustrosa,  á  veces  lustrosa  de  lustre  de  vidrio, 
que  en  la  dirección  de  las  bases  se  inclina  al  de  nácar. 

Textura  desigual  de  grano  pequeño,  y  á  veces  concoidea  peque- 
ña é  imperfecta;  y  también  hojosa  encubierta  de  crucero  poco 
claro  en  la  dirección  de  la  base,'  é  imperfecto  en  la  dirección  de 
un  prisma  rombal  <le  casi  1 10°:  de  este  resultan  según  Br.  los 
otros  dos  prismas  rombales,  que  se  observan  en  la  dicroita  uno  de 
ll9°ál20S  y  otro  de  120°  á  121°,  con  sus  apuntamientos  uno 
mas  obtuso  que  otro. 

Fragmentos  agudos:  la  que  está  en  masas  parece  tener  según 
Cordier  partes  separadas  granudas. 

Trasluciente  en  la  dirección  del  eje,  y  transparente  perpendicu- 
larmente á  el. 

D.  de  9  á  9,  5:  quebradiza.  P.  de  2,  5  á  2,  7. 

Eléctrica  por  frotamiento  con  polos  á  veces,  y  el  peliom  por  el 
calor,  también  con  polos  según  Bl5de. 

La  azul  no  se  altera  á  poco  fuego,  y  á  otro  mas  fuerte  se  funde 

*  Tiene  mas  apellidos  que  el  noble  montañés  de  Yoltaire. 
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con  dificultad  en  los  bordes  en  vidrio  no  ampoUoso  del  in¡sm« 
color  y  transparencia  que  la  piedra.  El  b(')rax  la  disuelve  lenta- 
mente, bien  que  del  todo,  en  vidrio  claro.  En  sal  fosfórica  se  di- 
suelve lentamente,  dejando  un  esqueleto  de  siliza.  La  sosa  no  la 
disuelve:  con  poca  da  escoria  vidriosa  gris  obscura;  y  con  mas 
se  hincba  y  no  se  funde.  Con  disolución  de  cobalto  se  pone  ne- 
gra, y  en  los  bordes  fundidos  gris  azulada. 

La  roja  6  Fahlunite  duro  da  agua  en  el  matraz,  pierde  el  co- 
lor, se  pone  blanca  y  semitransparente.  Sobre  carbón  se  funde  en 
vidrio  blanco  y  semitransparente.  El  bórax  la  disuelve  lentamen- 
te, bien  que  en  gran  porción  en  vidrio  claro,  que  no  se  pone  opa- 
co con  el  soplo  á  pausas.  Con  la  saWosf&rica  se  porta  como  la 
anterior.  Con  poca  sosa  forma  vidrio  blanco  semitransparente  y 
muy  duro  de  fundir,  y  con  mayor  porción  se  hincha  el  vidrio  y 
se  vuelve  infusible.  Con  disolución  de  cobalto  no  da  ningún  co- 
lor fijo  hasta  que  no  se  ha  fundido,  que  entonces  da  vidrio  azul. 
Según  Stromeyer  tiene  la  dicroita  de  Orijervi  en  Finlandia. 
Siliza         •         -         -         -    48,53 
Alumina         -         -         -         31,73 
Magnesia  -        -        -     11,30 

Oxidulo  de  hierro  -  5,68 

Oxídúlo  de  marganeso         -       0,70 
Agua  6  pérdida       -        -  1,68 

La  dicroita  pertenece  á  rocas  primitivas,  granito  y  micapizarra 
y  está  en  Báviera  envuelta  por  pirita  magnética;  en  Suecia  y  Fin- 
landia en  los  mantos  de  cobre  amarillo:  la  yolita  del  Cabo  de  Ga- 
ta y  de  Velay  en  traquita  y  en  tobas  tra(][uíticas  v  basálticas.  Bus- 
tamantc  la  halló  en  México  camino  de  Potosí  á  Bolaños.  El  luca- 
zafíro  de  los  joyeros  es  una  variedad  ü*ansparente  de  Ceilan. 


Nefkita.  Jl  S^  ^  ^  M  Sk 
Nephrit. — Punamustein.-^-Jade  (en  parte)  H. 

Verde  puerro  de  diversos  grados,  que  en  los  pedazos  pulidos 
parece  mas  obscuro:  solo  rara  vez  pasa  á  verde  montaña,  gris  ver- 
dosa y  blanca  verdosa. 

En  masas,  y  en  pedazos  rodados  de  superficie  lisa  y  poco  lus- 
trosa. 

Por  dentro  mate,  y  cuando  tiene  algún  lustre  proviene  de  par- 
tículas talcosas  extrañas:  con  el  pulimento  adquiere  lustre  de  cera. 

Textura  en  astillas  gruesas,  y  estas  son  de  color  blanco  verdo- 
so: la  general  á  veces  pizarreña. 

Fragmentos  algo  agudos:  trasluciente. 
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D.  7,  5:  poco  agria:  muy  resistente:  untuosa  al  tacto.  P.  de 
»,  9  á  3. 

En  el  matracito  no  da  casi  agua  ni  se  ennegrece.  Sobre  carbón 
cuesta  mucho  transformarla  en  vidrio  blanco.  Con  b&rax,  sal  fos- 
fórica y  sosa  se  poi*ta  como  la  siguiente.  Con  la  disolución  de  co- 
balto da  vidrió  negro  en  la  parte  que  se  funde. 

La  traen  de  China  y  Egipto  y  del  rio  de  las  Amazonas.  Se  hk- 
116  últimamente  un  gran  pedazo  en  el  terreno  de  acarreo,  donde 
benefician  el  alumbre^  de  Schvvemsal  junto  á  Lipsia. 


PlEDHA  DE   JABÓN,    jl  S*  +   2  M  S^  +  4  Aq* 

Soápstoney  Phill. — Seifensteín. — ^Esmeqtita  de  la  pag.  32  de  mis 
tablas. 

Según  Phillips  blanca  6  gris  tenida  á  veces  de  amarillo,  y  con 
manchas  verdes  ó  rojas:  en  masas. 

Al  salir  de  la  mina  se  puede  amasar  entre  los  dedos,  y  luego 
pierde  su  humedad  al  aire,  se  vuelve  trasluciente  en  los  bordes, 
muy  blanda  y  untuosa. 

Da  agua  en  el  matracito  y  se  ennegrece.  Sobre  carbón  se  pone 
*  blanca  y  se  funde  después  en  vidrio  blanco  con  vejiguitas.  El  bó- 
rax la  disuelve  lentamente  aunque  del  todo,  en  vidrio  claro.  La 
sal  fosf6rica  la  disuelve  también  lentamente  dejando  un  esqueleto 
de  si  liza.  Con  sosa  á  un  fuego  fuerte  se  puede  sacar  un  vidrió  se- 
.mitransparente  mal  fundido,  que  con  mas  sosa  no  se  funde  mejor. 
Con  disolución  de  cobalto  se  pone  violada  obscura  y  sucia,  y  en 
los  bordes  fundidos  azuk 

Tiene  á  veces  cin  titas  de  asbesto  y  ella  misma  se  halla  en  vetas 
en  serpentina  en  Cornuallis,  y  se  usaen  las  fábricas  de  porcelana^ 


M I 
SoBDAVALiA.  Jl  S*  -^  f    >S.  mc^clado  según 

Bcudant  con  fosfato  hidratado  de  magnesia. 

Sordawalith,  Nordenskiold. 

Descripción  de  Br.:  parda  y  negra,  que  se  inclina  á  verd«:  le 
vuelve  rojiza  al  aire. 

En  masas  y  arriñonada:  por  dentro  de  lustre  de  vidrio. 
Textura  concoidea  sin  indicios  de  cruceros. 

3K 
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Opaca:  raspadura  parila  de  hígado. 
1).  de  5  á  5,  5.   P.  de  2,  5  á  2,  6. 

En  el  malracito  da  mucha  agua  que  no  ohra  eomo  acida.  Sobfc 
carbón  se  funde  sin  hitipharse  en  glóbulo  negro,  que  al  fuego  de 
reducción  se. pone  gris,  y  adquiere  lustre  metílico.  Con  bórax  da 
fácilmente  vidrio  teñido  por  el  hierro.  Con  poca  sosa  da  una  bo-* 
lita  negra,  y  con  mas  se  esponja  y  da  una  escoria  que  no  se  redon- 
dea bien.  En  la  hojilla  de  platina  no  da  reacción  de  marganeso. 
Con  ácido  bórico  y  hierro  uo  ha  podido  sacar  Bercelio  fosfuro  de 
hierro. 
Análisis  de  Nordenskiold:  Siliza     ...    49,40 

Alumina  -  -  13,80 
Protoxido  de  hierro  18,17 
Magnesia  -  -  10,67 
Acido  fosfórico  -  2,68 
Agua  -        -  4,38 

Se  halla  en  Sordawala  en  Finlandia  en  lajas  de  media  pulgada 
á  una  de  grueso,  entre  roca  de  trap  y  hierro  arcilloso.  Br.  la  ha 
hallado  también  en  Bodenmais  en  Baviera  en  lajas  delgadas  y  rí- 
ñones aplastados  sobre  una  mezcla  de  pirita  magnética,  cuarzo» 
dicroita,  &c.,  y  tierra  azul  ferruginosa.  Por  su  aspecto  opalino  y 
do  pez  la  tenian  por  «tilpnosiderita. 


Tnn 


«ABPOLITA. *2^S  +  y         >S+  ^  ^iq. 

Karpholith,  W. — Strohstein. 

De  color  aíftarillo  pajizo  subido,  que  se  acerca  rara  vez  á  ama* 
ríllo  de  cera:  en  masas,  especialmente  en  cintas. 

Por  dentro  fuertemente  centellante  de  lustre  de  nácar,  que  pa- 
sa á  ser  de  vidrio. 

Textura  fibrosa  muy  fina  divergente  en  estrellas  ó  ramilletes. 

Fragmentos  en  astillas  y  cuneiformes. 

Partes  separadas  granudas  esquinadas  grandes,  medianas  y  pe- 
queñas, y  en  barritas,  muy.  delgadas,  que  pasan  á  fibras:  opaca. 

Semidura  entre  5,  5  y  7:  muy  quebradiza.  P.  2,  9. 

En  el  matraz  da  agua  que  es  acida  cuando  se  rusienta  la  prue- 
ba, corroe  al  vidrio  y  tiñe  de  amarillo  el  papel  de  fernambuco:  el 
vidrio  se  cubre  en  algunos  puntos  de  siliza  depositada  por  el  áci- 
do flu6rico.  Sobre  carbón  se  hincha,  se  pone  blanca  y  se  funde 

♦  Por  su  color  y  aspecto  de  paja. 
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lentamente  ea  vidrio  pardo  y  opaco,  mucho  mas  obscuro  á  la  lia* 
ma  exterior  que  á  la  interior.  Con  bórax  da  vidrio  claro  de  color 
de  marganeso  á  la  llama  exterior,  y  verdoso  en  la  interior.  Con 
sal  fosfórica  se  hincha  y  da  un  esqueleto  de  siliza  muy  parecido  al 
yelo,  el  cual  se  disuelve  muy  fácilmente  y  deja  un  vidrio  claro 
que  se  opal  iza  mucho  al  enfriarse.  Al  fuego  de  oxidación  loma 
visiblemente  el  color  de  amatista.  Con  sosa  se  hincha  y  se  pone 
de  un  hermoso  verde,  sin  disolverse  sobre  el  carbón;  pero  en  la 
hojilla  de  platina  se  disuelve  con  bastante  sosa  formando  una  ma- 
sa verde  obscura  fácil  de  fundir.  Con  la  disolución  de  coU&lto  to- 
ma un  av.ul  obscuro  algo  sucio. 

Análisis  de  Steinmann:  Siliza      ...  37,53 

Alumina       -         •  26,48 

Protoxido  de  noarganeso  17,09 

Protoxido  de  hierro  5,64 

Agua    -         -        -  11,36 

Se  cria  en  hialomicta  &^e2>.9en,  6  granito  sin  feldespato  y  con 
mica  diseminada,  con  espato  flúor  y  cuarzo^  6  sin  ellos,  en 
Schlackenwald  en  Boemia, 


Zafirin.*  JÍ  S  +  C  >^. — Saphirin,  Giesekb* 

/  J 

Azul  de  zafiro  bajo,  que  tira  á  veces  á  verdinegro, 
!En  masas  hojosas  con  mica:  resplandeciente  de  lustre  de  vidrio. 
Textura  hojosa  encubierta:  trasluciente:  partes  granudas  finas. 
Mas  duro  que  el  cuarzo,  al  que  raya  fácilmente.  P.  3,  4. 
Por  si  solo  es  infusible,  y  rusentado  fuertemente  se  vuelve 
mas  descolorido.    Con  bórax  en  polvo  se  disuelve  lentamente, 
bien  que  del  todo,  en  vidrio  claro  poco  teñido  por  el  hierro.  La 
disolución  de  cobalto  lo  pone  de  un  bello  azul. 

Stromeyer  sacó     Alumina     -        -        -        -  63,11 

Siliza      .        ,        -        -  14,51 

Magnesia    ,        -        -        -  16,85 

Cal          ....  0,38 

Oxídulo  de  hierro        -        -  3,92 

Oxídulo  de  marganeso      -  0,52 
Agua  6  pérdida  por  ía  rusentaeion  0,49 

fiieseke  le  halló  en  Fiskenaes  en  Groenlandia  en  micapiztnu. 

*  Le  Hamo  zafirln  porque  zafuina  ea  stnóoimo  de  haiiyna. 
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Chamoisonia.  2/  S  +/^^  +  4  wíq. 

Chamoisit,  Berthier. 

Es  el  hierro  magnético  de  Chamoison  en  el  Valais,  que  obra 
menos' en  ia  barra  magnética  que  el  magnético  común. 

Calcinado  da  agua,  y  se  vuelve  neg;ro  y  mas  magnético:  los 
ácidos  forman  jaletina,  y  da  mucho  precipitado  con  el  hidrocia* 
nato  ferruginoso  de  potasa. 

Su  a&álisis  por  Berthier:  Oxidulo  de  hierro  60,5 

Siliza        -        -  .14,3 

Alumina      -        -  7,S 

Agua        -        -  17,4 

En  muchas  capas  de  poca  extensión  en  la  caliza  de  la  montaña 
dé  Chamoison,  y  se  benefician  con  ventaja  por  el  buen  hierro  que 
dan* 


EsTAUROLITA.     «tf*  A 

Prismatoidal  Carnet,  M. — Grenatite,  Phill. — ^Staurotide,  H.,  b 
Staurolit,  que  significa  piedra  de  cruz. 

Parda  rojiza  obscura,  que  se  acerca  á  veces  á  roja  pardusca,  y 
^gun  Kársten  pasa  á  negra  de  pez. 

Solo  en  los  cristales  de  la  fig.  87  lam.  14,  qué  son  prismas 
rombales  de  129°  31':  a  es  gemelo  formado  por  dos  prismas,  que 
ee  atraviesan  perpendiculanaente,  y  6  en  ángulos  de  60°  y  120° 

A  veces  se  juntan  tres  en  forma  de  estrella  de  seis  rayos. 

Son  medianos  y  pequeños  y  completos;  de  consiguiente  em- 
butidos. 

Su  superficie  áspera  y  poco  lustrosa,  6  lisa  y.  lustrosa,  que  pasa 
á  resplandeciente.  * 

La  textura  transversal  poco  lustrosa  6  centellante:  la  longitu* 
dinal  lustrosa  y  resplandeciente  entre  cera  y  vidrio. 

La  transversal  desigual  de  grano  pequeño  v  fino:  la  longitudi- 
nal hojosa  de  un  crucero  bastante  claro  en  la  corta  diagonal,  y 
otros  imperfectos  en  la  dirección  de  la  base,  y  de  las  caras  del 
prisma. 

Fragmentos  agudos:  fuertemente  trasluciente  en  los  bordes  y 
aun  del  todo. 

D.  de  9  á  9,  5:  algo  quebradiza.  P.  de  3,  4  á  3,  8. 

No  se  muda  en  pedacitós  ni  se  funde,  y  solo  toma  un  color  mas 
obscuro  casi  negro:  en  polvo  fino  puede  fundirse  en  los  bord^ 
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en  forma  de  escoria  negra.  Con  b6rax  da  lentamente  vidrio  trans- 
parente verde  obscuro  teñido  por  el  oxidulo  de  hierro.  En  sal 
fosfórica  es  la  fusión  muy  lenta  si  no  se  pulveriza  antes;  entonces 
queda  sin  disolver  poco  6  nada  de  siliza,  y  el  vidrio  en  caliente 
es  amarillo  verdoso  y  transparente,  y  se  opaliza  y  pierde  el  color 
al  enfriarse.  La  sosa  no  la  disuelve,  pero  se  junta  con  ella  con 
efervescencia  formando  escoria  amarilla.  Con  la  disolución  de  co- 
balto toma  en  los  bordes  fundidos  un  color  obscuro,  que  tira  á  , 
azul  puerco. 

La  fórmula  de  Beudant  se  refiere  á  un  análisis  de  Kláproth. 

Se  halla  en  micapizarra,  pizarra  y  talco  apizarrado^  con  granate 
fino  y  cianita,  y  aun  tan  incorporado  con  cristales  de  la  áltima 
que  forman  un  todo  de  ejes  paralelos:  Rose  observó  el  primero 
que  siempre  coinciden  los  cruceros  perfectos  de  ambos  cristales. 

Se  halla  en  varias  partes^  y  junto  á  Filadelña  en  Norte-América. 


NoNTRONiA,  F  S*  +  Jlq, — Nontronite. 

Da  agua  por  la  calcinación  y  se  pone  roja:  se  disuelve  en  ácido 
hidroclorico,  formando  jaletina  de  silizá:  se  precipita  mucho  azul 
con  hidrocianato  ferrugmoso  de  potasa.    - 
Consta  según  Berthier  de  Siliza    -        -        -    44,0 

Oxido  de  hierro  -  29,0 
Alumina  -  -  3,6 
Magnesia  -        -  2,1 

Agua  -  -  -  18,7 
Arcilla  mezclada  1.2 

Fundida  con  una  tercera  parte  de  cal  da  20  por  100  de  hierra 
crudo.  Se  cria  con  metales  de  marganeso  en  terreno  de  acarreo 
en  el  distrito  de  Nontrone  en  el  departamento  de  Dordogne  en 
Francia. 


Esmeralda.  2j1S*+GSs. 

Hbomboidal  Emerald,  M,  y  Jam. — Smaragd,  W. — ^Emeraude, 
H. 

I.  De  ün  verde  subido. 

Siempre  verde  esmeralda  de  todos  grados:  la  de  color  bajo  que 
es  la  mas  rara  se  acerca  á  blanca  verdosa,  y  la  obscura  á  verde 
yerba. 


M         I 
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Lo  comuQ  es  hallarse  en  prismas  exágonos  eeme  el  berilo,  eop- 
tos  y  gruesos,  y  medianos  ó  pequeños,  las  mas  veces  adherentes 
y  solitarios,  6  agrupados,  rara  vez  embutidos. 

Las  caras  laterales  y  de  truncamiento  lisas  y  lustrosas  6  res- 
plandecientes: las  terminales  ásperas. 

Por  dentro  entre  lustrosa  y  resplandeciente  de  lustre  de  vidrio. 
Textura  concoidea  pequeña é  imperfecta,  y  hojosa  encubierta  de 
un  crucero  paralelo  á  la  base  algo  perfecto,  y  otros  imperfectos 
paralelos  á  las  caras  del  prisma:  la  imperfección  consiste  en  estar 
interrumpidas  las  hojas  por  la  textura  concoidea  y  desigual:  frag- 
mentos algo  agudos. 

Transparente,  semitransparente  y  trasluciente,  de  doble  refrac- 
ción en  grado  mediano:  algunas  parece  que  opalcan. 
•   I),  de  9,  5  á  10:  poco  resistente.  P.  2,  7. 

Al  so[)]cte  se  porta  oomo  el  berilo,  dando  ademas  la  reaccioo 
del  cromo. 
Análisis  de  Kláproth  de  la  del  Pera:  Siliza  -        -         -    68,50 

Alumina  -         15,75 

Gíucina        -         -    12,50 

Oxido  de  hierro  1,00 

Oxido  de  cromo  0,30 

Los  mas  bellos  cristales  son  del  valle  Tunca  en  Santa  Fé  en 

Colombia  agrupados  con  espato  calizo,  y  á  veces  cuarzo  y  pirita  en 

vetas  que  atraviesan,  según  el  barón  de  Humboldt,  hornblenda 

apizarrada,  pizarra  y  granito. 

Varios  son  los  chascos  que  se  han  llevado  con  esta  piedra.  QoíS- 
riendo  ver  Coxe  la  célebre  mesa  que  se  decia  de  esmeralda  en  la 
Abadia  de  Rcichenfiu  junto  á  Constanza,  halló  ser  de  espato  flúor 
verde.  El  famoso  sacro  cattino  di  smeraldo  orientaJe,  que  se 
conserva  en  Genova  y  se  necesita  todo  el  permiso  del  senado  par^ 
verle,  es  de  vidrio  ampolloso.  I'or  otra  parte  los  antigi^os  nos 
cuentan  mil  fábulas,  como  que  el  pavimento  de  la  sala  de  Assue* 
ro,  las  columnas  del  templo  de  Hércules  en  Tiro,  y  la  estatua  de 
Sérapis  en  Egipto  de  nueve  varas  de  altura,  eran  de  esmeralda. 
Uno  y  otro  hizo  creer  á  algimos  que  la  Verdadera  esmeralda  no  se 
había  conocido  en  Europa  ha?ta  después  del  descubrimiento  de 
América;  pero  ademas  de  que  Teofrasto  y  Plinio  describen  las 
bellas  csi^icraldas  pequeñas  y  escasas  de  la  Etiopia  y  del  Egiplí 
superior,  los  hechos  siguientes  quitan  toda  duda.  En  el  museo 
nacional  de  Paris  hay  una  hermosa  esmeralda  en  que  está  graba- 
do un  ojo,  geroglífico  muy  común  de  los  Egipcios.  En  la  mitra 
del  Papa  Julio  lí,  que  regaló  Bonaparte  á  Pió  7°,  hay  una  bellí-» 
sima  esmeralda;  y  aquel  Papa  muriO  en  el  año  de  1513.  Por  úl- 
timo Wérner  poseia  varias  esmeraldas  antiguas,  y  Hawkins  refie- 
re haber  visto  un  collar  que  se  halló  en  las  ruinas  de  P&rtici  junto 
á  Nápolcs,  sin  decir  nada  de  las  que  se  hallaron  en  las  de  rom-» 
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pela  y  Hercukno.  Por  ñn  se  han  vuelto  á  descubrir  reciente^ 
mente  los  criaderos  de  la  esmeralda  en  el  Monte  Zalara  en  el 
Egipto  superior  en  granito  y  micapizarra^  y  en  esta  las  hay  pe- 
queñas eD  varías  partes  de  Sdzburgo. 

11.  Verde  bajo:  bebilo. — ^Beryll,  W. 

Pbimeba  subesfecie. — Fino. — Edler,  W. 

Su  color  mas  común  es  el  verde  montaña  del  que  pasa  á  cele- 
don  y  azul  celeste  que  conñna  con  el  de  añil  claro,  y  al  de  esmal- 
te, violado  y  de  ultramar:  por  otro  lado  pasa  á  verde  manzana, 
espárrago  que  se  acerca  al  de  pis^cho,  verde  aceituna,  aceite, 
amarillo  de  cera,  melado  y  de  topacio:  el  verde  montaña  es  á  ve- 
ces tan  bajo  que  tira  á  blanco  verdoso^  amarillento  y  agrisado.  En 
general  son  sus  colores  claros  y  bajos;  y  suele  estar  un  mismo 
pedazo  matizado  de  varios  de  ellos  en  zonas  á  lo  largo  y  á  lo  an- 
cho de  los  prismas* 

Rara  vez  en  masas  y  en  piedras  rodadas,  comunmente  en  los 
oristales  de  la  fíg.  88  lam>  14. 

Los  cristales  medianos,  rara  vez  pequeños  6  grandes,  y  siem- 
pre muy  largos  respecto  de  su  grueso;  á  veces  en  agujas,  de 
suerte  que  parecen  formados  por  el  agrupamiento  de  ellas,  y  pa- 
recen taladrados  á  lo  largo. 

Sus  caras  laterales  rayadas  poco  6  mucho  á  lo  largo,  y  las  ter- 
minales y  de  truncamiento  lisas. 

El  lustre  exterior  varia  de  resplandeciente  á  poco  lustroso;  co- 
munmente los  cristales  lustrosos;  también  varia  por  dentro  de 
resplandeciente  á  poco  lustroso  de  lustre  de  vidrio. 

Su  textura  Imperfectamente  hojosa,  muy  rara  vez  perfecta  co- 
mo en  los  cristales  poco  limpios  y  transparentes:  el  crucero  de  la 
base  es  bien  claro,  y  está  indicado  también  por  las  rajas  transver- 
sales de  los  prismas:  Jos  paralelos  á  las  caras  del  prisma  son  im- 
perfectos, pero  mas  claros  que  en  la  esmeralda,  sobre  todo  cuan- 
do se  echa  rusiente  en  agua. 

Fragmentos  algo  agudos.  El  que  está  en  masas  tiene  partes  gra- 
nudas prolongadas  y  en  barras  derechas  y  delgadas  rayadas  á  lo 
'^^gOj  y  aun  el  cristalizado  las  muestra  aunque  no  tan  claras.  Se- 
gún Dolomieu  tienen  los  prismas  del  berilo,  á  veces  partes  testá- 
ceos articuladas  como  los  pilares  de  basalto. 

Transparente,  á  veces  semitransparente  y  rara  vez  trasluciente, 
de  doble  refracción  en  el  primer  caso. 
I).  í),  5:  quebradizo.  P.  de  2,  67  á  2,  68. 
Los  prismas  gruesos  dice  Dolomieu  que  aunque  sean  muy  lim- 
pios y  transparentes  tienen  por  defuera  en  toda  su  longitud  una 
corteza  amarillenta  apenas  trasluciente  de  varias  lineas  de  grueso, 
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que  en  nada  perjudica  á  su  cristalización.  Unas  reces  es  el  núcleo 
oilíndrko  en  lugar  de  ser  prismático,  y  la  corteza  forma  el  prisma 
exágono  perfecto:  otras  hay  siete  ú  ocho  cilindros  centrales,  se 
UeitTin  los  huecos  de  la  masa  de  la  corteza,  y  el  todo  forma  ua 
prisma  exágono  nuiy  regular;  también  dice  que  dos  berilos  frota** 
das  fosforescen  y  dan  el  olor  empireumático  del  cuarzo. 

No  sé  altera  á  un  fuego  suave:  en  chispitas  delgadas  soplando 
con  fuerza  por  mucho  tiempo,  se  redondea  en  los  bordes  y  forma 
una  escoria  blanca  y  ampoiiosa.  El  transparente  se  pone  blanco 
de  leche  al  mayor  grado  de  calor.  Con  b6rax  da  vidrio  blanco  y 
trans!parente.  La  esmeralda  da  un  vidrio  que  al  enfriarse  toma  un 
ligero  tinte  de  verde  hermoso.  La  sal  fosfórica  obra  lentamente 
sin  dejar  esqueleto  de  siliza:  el  granito  de  prueba  no  muda  de  as- 
pecto, solo  disminuye  su  volumen  dando  una  bolita  que  se  opali* 
za  al  enfriarse.  La  esmeralda  da  vidrio  de  color  verde.  La  sosa 
da  vidrio  blanco  y  transparente.  Con  disolución  de  cobalto  da  ua 
color  sucio  que  apenas  azulea. 

Se  halla  en  Siberia  en  Nertschinskoi  en  granito  6  pegmatita,  y 
lo  mismo  en  las  montañas  de  Altai  y  del  Ural,  en  cristales  muy 
grandes  con  feldespato,  topacio,  &c. ,  probablemente  en  vetas,  y 
en  el  Brasil  en  cristales  rotos  en  la  arena  de  los  rios.  El  C.  Fran- 
cisco Fagoaga  tiene  en  México  pedazos  insignes  de  los  de  Siberia. 
Cl  C.  Aloral  lo  ha  hallado  en  Tulancingo:  abunda  también  en 
Norte-América.  Se  estima  mucho  menos  que  la  esmeralda. 

Segunda  subespccie. ---ordinario. — Gemeiner,  W. 

Blanco  verdoso  claro  y  obscuro,  que  á  veces  amarillea. 

En  masas  y  en  prismas  exágonos  poco  truncados  en  las  aristas 
terminales. 

Los  cristales  grandes  y  medianos,  embutidos,  y  lisos  6  poco  ra* 
yados  á  lo  largo. 

Por  dentro  de  poco  lustroso  á  lustroso  de  lustre  de  vidrio. 

Textura  transversal  hojosa  de  crucero  bastante  claro  paralelo  á 
la  base:  la  longitudinal  de  un  medio  entre  desigual  de  grano  grue- 
so, y  concoidea  pequeña  é  imperfecta. 

Poco  trasluciente  y  én  lo  demás  conviene  con  et  ñno  hasta  en 
sus  propiedades  químicas,. 

El  de  Brodbo  di6  á  Bercelio  Siliza    ...  68,35 

Alumina    -        -  17,6a 

Glucina          -        -  13,30 

Oxido  de  hierro  0,72 

Oxido  de  tántalo  0,27 

Este  será  el  de  Brodbo  y  Finbo,  que  da  con  sosa  al  fuego  de  re» 
duocion  indicios  visibles  de  estaño. 
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Pertenece  igualmente  á  montañas  primitivas,  y  su  matriz  pare* 
te  ser  especialmente  granito.  Este  es  el  de  Zwiesel  en  ia  baja 
Baviera,  y  el  de  Limoges  en  el  departamento  de  la  alta  Viena, 

Los  mineralogistas  juntan  el  berilo  y  la  esmeralda,  y  Wálch- 
ner  las  hace  variedades:  habiendo  pues  berilo  fino  y  ordinario 
como  el  de  Limoges  constantemente,  serán  estos  variedades  de 
variedades.  Yo  creo  que  la  esmeralda  se  distingue  por  el  cromo 
que  la  tiue  esencialmente;  y  Vauquelin  sací)  3,  25  por  100  de 
oxido  de  cromo.  Sea  como  quiera  no  pude  contener  la  risa  cuando 
vi  por  la  primera  vez  la  esmeralda  de  Limoges,  y  los  joyeros  no 
habrán  tenido  la  tentación  siquiera  de  hacer  lo  mismo  de  los  mi« 
neralogistas? 


EüCLAsiA.  G  S  +  j9  S. 

Prismatlc  Emerald,  M*  y  Jam.  y  Euclase  del  último. — Euklas, 
W. — Euclase,  H. 

Color  verde  montaña  claro.  En  los  prismas  rombales  oblicuos 
de  133*^  26'  según  Br.  de  la  fig.  89  lanl.  14. 

Las  que  parecen  estrías  con  otras  que  se  han  omitido,  son  trece 
prismas  componentes  cuyos  ángulos  asigna  Philiips. 

Por  fuera  resplandecientes:  la  cara  T  rayada  á  lo  largo. 

Por  dentro  también  resplandeciente  de  lustre  de  vidrio. 

Textura  hojosa  perfecta  de  crucero  muy  claro  paralelo  á  la  cor- 
ta diagonal,  6  á  la  cara  T,  y  otros  imperfectos  en  la  dirección  de 
la  cara  terminal  y  de  las  del  prisma:  la  transversal  conc&idea  pe- 
queña. 

Los  fragmentos  indeterminados;  algunos  propenden  á  romboe* 
dros. 

Transparente  de  doble  refracción  muy  fuerte. 

D.  9,  5:  muy  quebradiza,  de  suerte  que  al  menor  golpe  salta 
en  hojitas;  de  ahí  ha  tomado  el  nombre.  P.  de  2,  9  á  3,  5. 

Se  electriza  comprimiéndola  con  los  dedos,  y  conserva  su  elec- 
tricidad por  veinte  y  cuatro  horas;  solo  cede  en  esta  propiedad  al 
espato  calizo:  se  electriza  también  por  frotamiento^  y  como  que 
los  prismas  tienen  sus  extremos  diversamente  configurado^,  ten- 
drán regularmente  diversas  electricidades. 

No  se  altera  á  un  fuego  suave:  á  otro  mas  fuerte  se  hincha,  sé 
pone  blanca,  se  ramifica  como  coliflor,  y  se  funde  con  soplo  fuerte 
en  los  bordes  delgados  en  esmalte  blanco.  En  bórax  se  hincha 
con  alguna  efervescencia  y  se  pone  blanca;  después  se  disuelve 
lentamente  en  vidrio  blanco  y  claro:  63  dificil  dijsolver  la«  últixoas 

3  L 
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partículas  y  el  vidrio  no  se  pone  opaco  con  el  soplo  á  (ñausas.  La 
sal  fosfórica  la  descompone  con  efervescencia  que  cesa  al  instante 
y  da  un  esqueleto  mas  blanco  que  el  común  de  siliza»  y  que  no 
se  extiende  mas.  El  vidrio  es  blanco  y  transparente  que  se  opali- 
za  al  enfriarse.  Con  poca  sosa  da  glóbulo  opaco:  con  mas  vidri^ 
transparente  que  se  enturbia  al  enfriarse ;  y  agregando  aun  raaS| 
se  introduce  en  el  carbón^  y  lo  que  queda  se  funde  como  antes. 
En  Ja  prueba  de  reducción  da  indicios  de  estaño. 
Análisis  de  Bercelio: — Siliza     -        -        •    43,32 

Alumina     -        -        30,56 
Glucina  -        -    21,78 

Oxido  de  hierro  -  2,22 

Oxido  de  estaño       -      0,70 
Dombey  llevó  á  Europa  del  Pera  los  primeros  cristales  sm  sa- 
ber decir  como  los  habia  encontrado;  después  se  han  hallada 
¡guales  en  Minas-Greraes  en  el  Brasil^  en  hialomicta  apizarrada  con 
topacios  y  acaso  con  crisoberilo. 


Crisoberilo.  «^  S. 

m 

Prismatic  Corundum^  M. — Chrysoberíl,  W. — Cymophane^  H. 

Verde  espárrago  de  varios  grados,  que  se  acerca  por  un  lado  á 
blanco  verdoso,  y  por  otro  pasa  por  el  verde  aceituna,  verde  man- 
zana Y  c^i  verde  aceite,  á  gris  amarillento  que  tira  mucho  á  par- 
do rojizo. 

Comunmente  en  pedazos  esquinados  romos,  que  se  acercan  á 
cúbicos,  y  en  granos  rodados  y  en  los  prismas  de  la  fig.  90  iam. 
14.  Son  muy  raros  los  gemelos  adheridos  por  las  caras  í,  de  suerte 
que  sus  grupos  se  parecen  á  los  estrellados  del  plomo  blanco. 

Br.  supone  la  forma  primitiva  pirámide  rombal  obtusa,  y  dice 
que  la  inclinación  de  las  aristas  laterales  es  de  128^  35'. 

La  superficie  de  los  pedazos  esquinados  y  de  los  granos  áspera 
y  fuertemente  centellante.  Los  cristales  completos  y  aplastados 
tienen  las  caras  anchas  rayadas  á  lo  largo,  y  las  demás  lisas  y  lus- 
trosas. 

Por  dentro  resplandeciente  en  poco  grado,  de  lustre  de  cera 
que  se  acerca  al  de  diamante. 

Textura  concoidea  perfecta  con  indicios  de  crucero  por.  la  corta 
diagonal  y  aun  por  la  base. 

Transparente  6  semitransparente  de  doble  refracción:  el  áltimo 
muestra  en  las  caras  T  é  t  un  viso  azulado  6  blanco  de  leche,  que 
se  percibe  mejor  cuando  está  pulido  en  cabezas  6  medias  esferas; 
por  esto  le  llamo  Haüy  cimofania  ó  luz  flotante. 
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T).  10,  5;  quebradiza.  P.  de  3,  7  á  3,  8. 
Por  sí  Qo  sufre  alteración:  la  tortita  del  polvo  amasado  toma 
aun  fu^o  fuerte  en  los  bordes  un  as]:MScto  vidrioso,  pero  no  se 
funde.  El  b6rax  le  disuelve  lentamente  en  vidrio  claro  que  con 
ningún  grado  de  saturación  se  vuelve  opaco.  La  sal  fosfórica  le 
disuelve  por  entero  aunque  lentamente  en  vidrio  claro  que  no  se 
opal  iza  al  enfriarse.  Con  la  sosa  no  se  hincha,  solo  la  superficie 
se  pone*  mate:  tampoco  hace  nada  en  polvo.  Con  la  disolución  de 
eobalto  se  pone  la  tortita  de  un  bello  azul  sin  fundirse. 
El  análisis  del  del  Brasil  di6  á  Seybert: 

Alumina    -        -        .    68,66 

Siliza      .        -         •  5,99* 

Glucina      -        -        -     16,00 

Oxídulo  de  hierro    -  4,73 

Oxido  de  titanio  -      2,66 

Agua      -        -         -  0,66 

Se  halla  en  el  Brasil  con  diamantes  y  topacios  en  arena  y  tam- 
bién en  Ceilan;  en  Connecticut  junto  á  Haddam  y  en  Saratoga  en 
Nueva  York,  se  cría  en  ^nito  graneo  embutida  en  alblte  y  cuar« 
zo  junto  con  granate,  berilo,  turmalina  y  colombiana.  No  se  conoce 
la  matriz  de  los  grandes  cristales  de  Sibería.  El  C.  Moral  lo  ha  ha^ 
Hado  junto  á  Chilpancingo  de  los  Bravos:  este  célebre  mineralogis- 
ta ha  encontrado  también  berilos  y  melilita  junto  á  Tulancingo^ 
menilia  en  Yxtlahuaca,  y  otros  varios  fíisiles. 

En  una  cimofania  calculó  el  Dr.  Brewster  en  un  séptimo  de 
pulgada  cuadrada  mas  de  30,000  poros,  y  en  cada  uno  de  ellos  los 
dos  líquidos  que  observ6  en  los  topacios*  y  amatistas  (véase  el 
topacio),  y  la  burbuja  que  con  el  calor  desaparecía  y  con  el  frió  vol« 
yia  á  aparecer.  La  existencia  de  un  liquido  que  de  23^  á  29^  del 
termómetro  centígrado  llena  del  todo  las  pequeñas  oquedades  de 

J|ue  hablamos,  le  parece  al  Dr.  Brewster  una  prueba  de  haberse 
órmado  los  cristales  á  la  temperatura  común  de  la  atmósfera. 


H£IrVINA,t 

Tetrahedral  Carnet,  M,  y  Jam.— Helvin,  W, 
Se  un  amarillo  de  cera  subido  6  verde  aceite,  ó  casi  verdegal, 

*  AifwedBon  mc6  18,73  de  bíIí^a. 

f  Por  lu  color  amarillo  te  llamó  así  de  la  voz  griega  que  sig^ifíoa  sol,  lo 
que  no  es  fi&cil  adivinar.  No  habría  sido  mejor  helita?  Lo  mismo  digo  do 
myorgyñUf  que  dice  Beodaní  que  significa  ley  üe  plata  inferior  4  la  de  los  ro« 
siderts  t  no  debería  ser  meVargiñter  Véase  pag.  X77* 
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y  en  las  caras  de  truncamiento  de  un  medio  entre  pardo  cetrino 

y  amarillo  \Víq\  irlo. 

Solo  cristalizada  en  los4«traedros  de  la  fig.  14  lam.  5  let  éicon 
las  esquinas  truncadas,  6  con  las  caras  del  tetraedro  inverso,  que 
es  lo  mismo. 

Los  cristales  embutidos,  pequeños  y  muy  pequeños,  lisos  y  pla- 
nos t)  algo  convexos,  6  rayados  paralelamente  á  sus  aristas,  y  lus- 
trosQs  t)  rcsplandocientcs:  las  caras  del  tetraedro  inverso  'ásperas 
y  poco  lustrosas. 

Por  dentro  poco  lustrosa  de  una  especie  de  lustre  de  vidrio,  que 
mas  á  lo  interior  se  acerca  al  de  cera. 

Textura  dcsijj;ual  de  grano  fino  con  vestigios  de  hojosa,  y  cuá- 
d ripie  crucero  imperfecto  paralelo  á  las  caras  de  un  octaedro  según 
Pr.:  fragmentos  algo  agudos. 

D.  de  7,  25  á  8,  25:  agria:  de  quebradiza  á  poco  resistente. 
P.  de  3.  1  á  3,  3. 

Eléctrica  por  frotamiento  con  cuatro  ejes  polares  según  Br. 
Da  poca  agua  en  el  matraz  sin  perder  su  color  ni  transparencia. 
Se  funde  con  dificultíul  ni  soplete  en  la  llama  exterior  sobre  car- 
bón, y  se  pone  mas  obscura;  pero  en* la  interior  da  con  eferves- 
cencia un  gl6bulo  opaco  de  casi  el  mismo  color  que  el  fósil.  En 
bórax  se  disuelve  lentamente  en  vidrio  claro  que  es  amarillento 
mientras  queda  por  disolver  algo  de  la  prueba,  y  conserva  una 
parte  del  color  al  enfriarse;  este  color  proviene  del  sulfuro  de  so- 
sa que  se  forma:  después  de  disucltotodo,  se  pone  blanca  á  la  lla- 
ma interior,  y  en  la  exterior  de  color  de  amatista  poco  limpio.  La 
Bal  fosfórica  la  descompone  con  bastante  facilidad,  dejando  un  es- 
queleto de  siliza,  y  el  vidrio  es  blanco  tanto  en  frió  como  en  ca- 
liente y  se  opal  iza  al  enfriarse.  Con  la  sosa  se  hincha,  y  se  funde 
después  fácilmente  en  glóbulo  vidrioso  negro,  que  al  fuego  de  re- 
ducción se  vuelve  pardo  castaño.  En  la  hojilla  de  platina  se  hin- 
cha, se  extiende  y  toma  el  color  pardo  castaño  sin  que  se  tina  la 
Bosa;  mas  continuando  el  ííoplo  se  pone  el  todo  verde  de  niargane- 
80,  transformándose  en  camaleón  mineral.  Agregando  mucha  so- 
Ba  tanto  que  corra  la  masa  sobre  el  carbón,  y  poniéndola  sobre 
plata  y  humedeciéndola  con  agua  se  ennegrece  la  plata. 
^  C.  Ch.  ümelin  dio  el  análisis: 

Sulfuro  de  marganeso  -  -  14,00 
Siliza  -  -  -  -  35,27 
Oxídulo  de  marganeso  -     29,34 

Oxídulo  de  hierro     -         -  7,99 

Glucina  ....  S,01 
Alumina  con  glucina        -  1,44 

Pérdida  de  rusentacion  -       1^15 

Bercelio  quiere  que  el  hierro  esté  en  estado  de  oxido,  como  lo 
indica  á  su  parecer  el  color  del  fósil^  y  la  pérdida.  Es  el  primer 
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ff^'emplo  se&;un  Beudant  de  un  sulfuro  que  hace  función  de  base 
en  los  silicatos:  otro  es  el  del  sulfuro  de  antimonio  combinado 
con  el  ácido  antimónico,  y  en  los  laboratorios  se  ofrecen  ejemplos 
semejantes. 

Se  hallo  en  otro  tiempo  en  Schwarzenberg  en  Sajón ia  en  una 
laja  en  gneis  acompañada  de  blenda  parda,  espato  ñuor,  cuarzo, 
dorita,  perla  espato  y  un  feldespato  particular  gris  amarillento  y 
amarillo  de  alberjon,  que  merece  mas  examen:  Frcieslcben  fué 
el  descubridor. 


Gadolinia.  YS  +  ce  S  +/  S. 

Prismatic  Gadolinite,  Ai,  y  Jam.  dedicada  al  profesor  Gadolin. — 
Gadolinitc,  H. 

L  DjB    ItT£&B7. 

Negra  de  cuerva:  en  masas  y  diseminada. 

Por  dentro  lustrosa,  que  tira  á  poco  lustrosa  6  á  resplandecien- 
te de  lustre  de  cera. 

Textura  concoidea  6  astillosa :  fragmentos  agudos. 

Trasluciente  en  los  bordes  ú  opaca:  raspadura  gris  verdosa. 

D.  de  8,  5  á  9:  agria:  poco  resistente.   P.  de  4,  O  á  4,  2. 

Es  poco  atraída  por  el  imán,  y  cuando  se  frota  aislada  adquiere 
electricidad  positiva. 

En  el  matracito  no  da  agua,  y  si  este  se  calienta  hasta  que  em- 
piece á  fundirse,  hay  un  momento  en  que  se  inflama  la  prueba, 
como  si  se  le  pegase  fuego,  se  hincha,  se  resquiebra  si  es  grande- 
cita,  y  se  pone  de  un  gris  verdoso  claro.  El  mismo  fenómeno  se 
presenta  sobre  carbón:  no  se  funde,  y  en  los  bordes  delgados  á 
un  fuego  fuerte  se  pone  negra.  Esta  es  la  que  dice  Bercclio  que 
se  parece  á  un  pedazo  de  vidrio  negro:  otra  variedad  que  llama 
astillosa  da  humedad,  se  hincha  en  forma  de  coliflor,  y  se  pone 
blanca,  y  rara  vez  produce  el  fenómeno  dicho.  Con  bórax  se  fun- 
de fácilmente  en  vidrio  obscuro  muy  teñido  por  el  hierro,  que  al 
fuego  de  reducción  se  vuelve  verde  obscuro.  En  sal  fosfórica  es 
muy  difícil  la  disolución:  el  vidrio  toma  el  color  de  hierro,  y  el 
pedacito  se  redondea  en  los  bordes,  pero  se  queda  blanco  y  opaco, 
de  suerte  que  el  ácido  fosfórico  no  separa  la  siliza;  y  es  el  carác^ 
ter  que  distingue  á  esta  de  la  siguiente.  La  sosa  la  disuelve  en  es- 
coria medio  fundida  parda  rojiza:  si  no  se  echa  mucha  sosa  se 
funde  con  ella  la  astillosa  en  bolita.  Ninguna  da  indicios  de  mar*' 
ganeso  en  la  hojilla  de  platina. 
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Análisis  de  Bercelio:  Itria      ...    45,M 

Suiza  -         -         25,80 

Protoxido  de  ceno      1 7 y  92 
Protoxído  de  hierro     11,43 
Se  halla  en  Ittcrby  junto  á  Stockolmo,  y  en  Finbo  y  Brodb» 
junto  á  Fáhlun,  é  igualmente  en  Groenlandia  en  granito  gráfico 
con  feldespato  común  y  albite^  cuarzo,  &e.:  de  la  de  Itterby  sacó 
Gadolin  la  itria. 

11.  De   KARARVVfiT. 

Según  Phillips  casi  negra  de  hierro  y  mate  por  fuera,  y  negra 
y  lustrosa  por  dentro.  Bercelio  dice  que  tiene  textura  amarilla 
granujienta;  y  de  consiguiente  tendrá  partes  separadas. 

En  masas  y  cristalizada  en  el  prisma  rombal  de  la  fíg.  172 
lam.  23. 

Será  la  que  tiene  doble  crucero  muy  imperfecto,  según  Hartmann 
paralelo  á  dos  caras,  que  concurren  en  un  ángulo  de  93}^. 

Da  poca  agua  en  el  matracito.  Sobre  carbón  se  pone  blanca  j 
se  funde  á  un  fuego  fuerte  sin  esponjarse,  en  vidrio  opaco  gris  de 
de  perla  obscuro  o  rojizo.  Con  b&rax  da  fácilmente  vidrio  claro 
poco  teñido  por  el  hierro.  Saturando  con  gadolinia  el  gl6bulo  se 
pone  opaco  el  vidrio,  se  cristaliza  al  enfriarse  y  se  vuelve  gris  ro- 
jizo 6  verdoso,  según  el  grado  de  oxidación  del  hierro;  pero  no 
GS  capaz  de  adquirir,  como  la  itria  pura  aquella  opacidad  que 
distingue  los  esmaltes^  La  sal  fosf&rica  la  disuelve,  dejando  un 
esqueleto  de  siliza  en  glóbulo  casi  opaco  que  se  opaliza  al  enfriar- 
f^e.  La  sosa  da  lentamente  una  escoria  roja  agrisada.  En  la  hoji- 
Ua  de  platina  produce  reacción  de  marganeso. 
Su  análisis  di6  á  Kláproth: 

Itria  con  uu  vestigio  de  marganeso  54,75 
Siliza  .  -  -  .  .  21,25 
Oxido  de  hierro  ...     17,05 

Glucina  -        -        -        .  5,05 

Alumina    -        .        -        *        -      0,05 


Ortita.    • 


Orthit  por  los  largos  prismas  y  derechos,  embutidos  en  granito  de 
grano  grueso  en  Finbo  en  Suecia. 

Caracteres  de  Mohs:  color  gris  ceniciento,  que  pasa  á  pardi 
cuando  se  descompone. 
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En  masas  y  en  agujas  largas  y  derechas  paralelas  ó  poeo  diver- 
gentes, que  parecen  prismas  rombales  de  lustre  de  vidrio  y  textu- 
ra concoidea. 
Opaca:  raspadura  gris  pardusca? 
D.  de  8,  5  á  9.  P.  de  3  á  3,  29. 

En  el  matracito  da  agua,  y  con  mas  fuego  toma  un  color  mas 
claro.  Sobre  carbón  se  hmeh^,  se  vuelve  parda  cetrina  y  se  funde 
al  fm  con  mucha  efervescencia  en  vidrio  negro  ampolloso.  Con 
bórax  da  al  fuego  de  oxidación  vidrio  rojo  de  sangre  en  caliente, 
y  amarillo  en  frío,  y  al  de  reducción  vidrio  verde  de  hierro.  La 
sai  fosfórica  la  descompone  fácilmente  con  los  fenómenos  comu- 
nes. Se  hincha  con  la  sosa;  con  muy  poca  se  funde,  y  con  mas  se 
esponja  y  convierte  en  escoria  amarilla  agrisada.  £n  la  hojilla  de 
platina  da  reacción  de  marganeso. 

Análisis  de  Bercelio:  Siliza      -        -        -        -     32,00 

Oxidulo  de  cerio  -  -  19,44 
Alumina  •  -  -  14,S0 
Oxidulo  de  hierro  •  -  12,44 
Cal  ...        -      7,84 

Oxidulo  de  marganeso  3,40 

Itria  .  .  -  .  3,44 
Agua  -         -        -  5,36 

Se  halla  en  gneis  á  modo  de  granito  junto  á  Stockolmo  y  en 
Noruega,  y  es  un  descubrimiento  de  Bercelio  como  la  siguiente. 


PiHORTiTA. — Pyrorthit 

Color  negro  de  pcs,  y  pardo  cetrino  por  la  descomposición. 

En  estrias  largas  á  modo  de  fibras,  que  se  inclinan  á  prismas 
rombales  con  los  caras  rayadas  á  io  largo:  á  veces  tienen  la  finu- 
ra de  un  cabello,  á  veces  el  grueso  de  un  hilo  gordo,  y  están  so- 
litarios ó  formando  manojos. 

Por  dentro  de  lustre  de  cera,  según  Mohs:  textura  concoidea, 
astillosa  ó  terrosa. 

Opaca:  raspadura  negra  de  pez,  que  tira  á  parda. 

Blanda  3.  P.  2,  19. 

En  el  matracito  da  mucha  agua,  que  al  fin  se  pone  amarillenta 
y  huele  á  empireuma:  lo  que  queda  es  negro  como  el  carbón.  Ca- 
lentada sobre  carbón  suavemente  y  dirigiendo  la  llama  á  un  pun- 
to hasta  que  se  rusiente,  se  enciende  y  arde  por  si  sola  sin  llama 
ni  humo,  por  lo  que  la  ha  llamado  Bercelio  pirortita.  Juntando 
muchos  pedacitos  y  haciendo  un  cotiito  del  polvo  grueso,  es  mas 
viva  la  combustión  que  se  aumenta  con  un  soplo  suave:  después 
de  la  combustión  se  queda  blanca  ó  rojiza,  y  tan  ligera  y  porosa 
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^ue  se  la  lleva  el  soplo.  En  las  pinzas  se  funde  lentamente  en  es^ 
malte  negro,  y  con  bórax  en  vidrio  transpai'ente,  con  los  fenóme- 
nos de  la  anterior/  La  sal  fosfórica  la  disuelve  con  dificultad:  la 
prueba  porosa  se  mantiene  en  la  superñcie  del  glóbulo  mientras 
^stá  caliente  y  se  mete  dentro  al  enfriarse,  y  si  se  vuelve  á  calen- 
tar la  bolita,  sale  otra  vez  á  fuera.  Con  la  sosa  hace  lo  mismo  que 
la  ortita. 

Análisis  de  Bercelio:  Siliza 10,43 

Protoxido  de  cerio         -        -         13,92 
Protoxido  de  hierro  -        -       6,08 

Alumina       .        -         -        -  3,59 

Itria 4,87 

Cal 1,S1 

Protoxido  de  marganeso    -         -       1,39 
Agua  "         -         -         -         26,50 

Carbón 31,41 

Es  muy  singular  la  presencia  del  carbón  de  este  modo  en  mon- 
tañas primitivas,  poique  se  cria  con  la  gadolinia  en  Kararfvet  jun- 
to á  Fáhlun  en  Suecía  en  una  veta  de  granito.  Beudant  piensa 
que  esta  y  la  anterior  pueden  muy  bien  ser  cereña  mezclada  con 
arcilla  y  carbón. 


Chovelia. 

Blanca  agrisada  y  amarillenta:  en  masas  y  en  prismas  rombales 
oblicuos,  formando  gemelos  con  viseras  6  atravesados.  El  prisma 
según  Bustamante  es  como  el  de  la  hornblenda  de  124''  30';  y  la 
inclinación  de  la  cara  terminal  con  la  arista  lateral  obtusa  104^  30'. 

Por  fuera  lustrosa  de  lustre  de  vidrio,  que  por  dentro  tira  á  ná- 
car. 

Textura  hojosa  perfecta  de  doble  crucero  por  los  lado?  del  pris- 
ma: el  de  la  corta  diagonal  es  el  mas  claro,  y  mas  nacarado,  y  el 
de  la  cara  terminal  creo  que  es  el  menos  perfecto,  &  desigual  y 
centellante,  porque  no  la  tengo  á  mano,  y  esto  solo  basta  para 
distinguirla  de  la  adularia;  tampoco  scrí  petalita,  que  no  se  ha 
visto  cristalizada. 

Fragmentos  algo  romboedros:  partes  granudas,  medianas  y  pe- 
queñas. 

Dura,  que  se  deja  limar  poco. 

Con  álcali,  en  polvo  se  funde  con  efervescencia,  y  en  bbrax  se 
disuelve  poco.  Es  una  de  las  matrices  de  la  veta  de  la  Valenciana. 

Dedicada  al  benemérito  de  la  patria  y  de  la  mineralógia  Chovoll. 
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EüDIALITA.    Zr  -S'  +  3  C  >-S«. 

/J 

Eudialyte,  Strometbr  por  su  fácil  disolubilidad  en  los  ácidos. 

De  color  rojo  semejante  al  de  la  almandina  y  piropo;  pero  se 
distingue  del  granate  por  la  menor  dureza  y  peso;  también  la  hay 
casi  blanca:  según  Wáichner  roja  pardusca,  y  de  un  rosado  bajo. 

En  romboedros  agudos  con  ios  vértices  y  aristas  laterales  trun^ 
cadgt:  las  aristas  culminantes  de  73^  24'  según  Mohs>  de  73^  40' 
según  Levy,  fig.  92  lam.  14. 

De  lustre  de  vidrio  y  de  un  crucero  por  la  base,  y  los  del  rom- 
boedro y  del  prisma  muy  confusos:  la  textura  teansversal  concói* 
dea  6  desigual. 

Partes  testáceas:  trasluciente  en  los  bordes  á  opaca:  raspadura 
blanca  rojiza. 
D.  de  6  á  6,  5.  R  de  2,  S  á  2,  9. 

En  el  matracito  da  alguna  agua.  Sobre  carbón  se  funde  fácil- 
mente en  vidrio  gris  que  tira  á  verde.  £1  bórax  la  disuelve  lo 
mismo  en  vidrio  claro  poco  teñido  por  ei  hierro,  que  no  se  pone 
opaco  coD  el  soplo  á  pausas.  La  sal  fosfórica  la  descompone  igual- 
mente: el  esqueleto  de  siliza  se  hincha  tanto  que  el  glóbulo  pier- 
de comunmente  su  fígura:  por  esta  circunstancia  se  distingue  de 
los  ^anates  á  los  que  se  asemeja.  La  sosa  forma  vidrio  muy  duro 
de  tundir,  y  con  mayor  porción  se  introduce  en  el  carbón.  En  la 
hojilla  de  platina  da  reacción  de  marganeso.  £1  ácido  sulfárico 
convierte  bu  polvo  eo  jaletina  blanca,  de  la  cual  estrae  el  agua  una 
parte  por  la  ebullición  según  Pfaff. 

Análisis  de  Stromeyer:  Siliza    -        •  «.  •    54,47 

Jergonia     -        -  *        10,89 

Cal        -        -  -  -     10,14 

Sosa            -         -  -         13,92 

Oxido  de  hierro  -  -      6y85 

Oxido  de  marganeso  -  2,57 

Acido  muriático  -  -       1,03 

Se  halla  en  una  laja  con  feldespato,  anfíbolita,  sodalite  y  otros 
fósiles  sobre  gneis  en  Groenlandia,  de  donde  la  llevó  á  Europa 
^iesecke,  y  la  analizó  el  profesor  Stromeyer. 


Rutilo. 
Perítomous  Titanium-ore>  M. — Prismato-piramidal,  Jam.-^-Ruv 
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til  de  rutilus,  rojizo. — ^Titanit,  y  Titane  •xidé,  H. — Chorlo- 
titánico,  y  Titanio  oxidado. 

Su  color  mas  común  63  pardo  rojizo,  aunque  también  se  halla 
rojo  de  jacinto,  de  sangre  y  aun  amarillo  de  isabel  obscuro,  y  esti 
tomado  á  veces  del  pecho  de  paloma  y  cola  de  pavo  real. 

En  masas  y  diseminado,  y  por  lo  común  en  prismas  largos  de 
base  cuadrada  como  los  de  la  ñg.  93  de  la  lam.  14. 

Los  cristales  rara  vez  grandes,  sino  medianos  y  pequeños,  á 
veces  en  agujas  capilares  (sagenit  de  Saussure  el  mayor):  aque- 
llos casi  siempre  embutidos  en  cristal  de  roca,  y  estos  atravesados 
en  tres  direcciones  en  ángulos  de  60°,  en  forma  de  celosías,  6  re- 
ticular. Los  gemelos  están  adheridos  por  las  caras  o,  lo  que  se 
repite  formando  dos  &  tres  dobleces. 

I^as  caras  laterales  rayadas  fuertemente  á  lo  largo,  las  del  octae- 
dro ásperas  6  lisas,  y  de  lustrosas  á  poco  lustrosas. 

Por  dentro  varia  de  resplandeciente  á  poco  lustroso  de  lustre 
de  diamante,  que  se  acerca  á  semimetálico. 

Textura  hojosa  mas  6  menos  perfecta  de  doble  crucero  imper- 
fecto paralelo  á  las  caras  del  prisma  d^  y  perfecto  en  la  dirección 
de  sus  diagonales.  La  transversal  entre  desigual  de  grano  grueso 
y  concoidea  pequeña  é  im|)erfecta,  pasando  á  una  y  á  otra. 

Fragmentos  poco  agudos,  y  cuando  se  cortan  por  los  cruceroi 
Halen  prismáticos. 

Algunas  masas  propenden  u  formar  partes  testáceas.  * 

De  trasluciente  en  los  bordes  hasta  opaco. 

Raspadura  amarilla  de  isabel  hasta  casi  parda  clara. 

Ü.  de  8  á  9:  agrio:  quebradizo  6  poco  resistente.  ^.  4,  20 
del  del  Piamonte,  y  4,  21  del  de  Ungria  según  Br. 

Eí  rutilo  y  el  titanio  en  agujas  se  portan  como  el  oxido  de  tita- 
nio, pero  el  rojo  de  jacinto  que  dan  al  fuego  de  oxidación  nunca 
os  tan  puro  como  el  de  la  anatasia.  Con  sosa  en  la  hojilla  de  pla- 
tina adquiere  el  fundente  bordes  verdes  en  prueba  del  marganeso 
que  contiene.  El  de  KSringbricka  da  á  veces  al  fuego  de  oxida- 
ción con  los  fundentes  vidrio  verde  de  cromo,  y  tiñe  de  amarillo 
la  sosa  con  que  se  ha  fundido:  otras  veces  no  sucede  tal  cosa,  J 
asi  es  el  cromo  accidental. 

Diremos  como  se  porta  el  ácido  titánico. 

Por  si  solo  es  inalterable.  Con  bórax  se  funde  fácilmente  en  el 
hilo  de  platina,  dando  vidrio  claro,  que  se  pone  lechoso  con  el  so- 
plo á  pausas:  con  mayor  porción  se  vuelve  por  sí  solo  blanco  al 
enfriarse.  Expuesto  este  vidrio  al  fuego  de  reducción  se  pone 
amarillo  si  tiene  poco  titanio,  y  acabada  la  reducción  toma  un  co- 
lor de  amatista  obscuro,  que  se  hace  mas  visible  al  enfriarse:  el 
vidrio  es  transparente  y  parecido  al  del  oxido  de  marganeso  por 
el  fuego  de  oxidación^  pero  azulea  mas.  Con  mas  titanio  y  tratado 
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el  vidrio  sobre  el  carbón  á  un  buen  fuego  de  reducción  se  pone 
amarillo  obscuro,  y  al  enfriarse  de  un  azul  tan  obscuro  que  parece 
negro  y  opaco:  con  el  soplo  á  pausas  se  vuelve  azul  claro,  y  opaco 
como  esmalte.  El  azul  es  mas  6  menos  hermoso  y  varia  de  un  en- 
saye á  otro.  La  razón  es  que  el  vidrio  tiene  ácido  titánico  y  oxi- 
do de  titanio;  este  último  pone  al  vidrio  azul  obscuro,  y  el  pri- 
mero le  pone  blanco  de  esmalte  con  el  soplo  á  pausas;  mezclados 
el  blanco  y  el  azul  obscuro,  resulta  el  azul  claro  cuyo  grado  de- 
penderá de  las  cantidades  relativas  de  ácido  y  de  oxido  que  haya 
en  el  vidrio;  si  hay  poco  ácido  se  mantiene  negro,  y  si  hay  muy 
poco  oxido  se  pone  blanco  con  el  soplo  á  pausas. 

L<a  áal  fosfórica  lo  disuelve  en  la  llama  exterior  en  vidrio  blan- 
co  y  claro.  Al  fuego  de  reducción  da  un  vidrio  que  parece  ama- 
rillento en  caliente,  y  se  enrojece  al  enfriarse  y  toma  un  hermo- 
so violado.  Mucho  ácido  titánico  pone  al  vidrio  tan  obscuro  que 
parece  opaco  sin  que  se  asemeje  al  esmalte:  á  la  llama  exterior  se 
puede  hacer  que  desaparezca  el  color:  la  reducción  se  hace  mejor 
sobre  carbón  que  en  el  hilo  de  platina,  pero  exige  un  fuego  cons- 
tante, sobre  todo  para  la  esfena  por  ejemplo.  Añadiendo  estaño 
se  facilita  y  accelera  la  reducción. 

Si  ei  ácido  titánico  tiene  hierro,  6  se  añade  hierro  al  vidrio  te- 
ñido por  el  ácido,  desaparece  el  color  violado  del  oxido,  y  el  vi- 
drio adquiere  al  fuego  de  reducción  el  mismo  color  rojo  que  con 
el  ácido  túngstico  ferruginoso.  Si  es  corta  la  porción  de  estas  subs- 
tancias, se  pone  el    color  rojo  amarillento    que  aparece  en  el 
instante  en  que  el  vidrio  se  enfria,  y  no  toma  toda  su  fuerza  hasta 
estar  bien  frió.  Es  tan  sensible  esta  reacción  que  cuando  el  vidrio 
tiene  tan  poco  ácido  titánico  que  no  puede  uno  cerciorarse  de  su 
presencia  por  el  color,  no  hay  mas  que  añadir  un  pedacito  de 
alambre  muy  delgado  de  hierro  para  percibirlo.  Los  vidrios  de 
ácido  túngstico  ferruginoso,  de  ácido  antimonioso  ferruginoso  y 
de  oxido  de  niquelo,  toman  el, mismo  tinte  al  fuego  de  reducción; 
pero  es  fácil  distinguir  cual  de  ellos  está  combinado  con  el  hierro. 
Algunos  instantes  de  buen  soplo  bastan  para  expeler  el  ácido  anti- 
monioso,  y  solo  queda  el  color  del  hierro.  Ya  he  dicho  antes  que 
el  ácido  túngstico  ferruginoso  da  vidrio  verde  6  azul,  añadiendo 
estaño;  si  se  trata  del  mismo  modo  al  vidrio  titánico  ferruginoso, 
desaparece  el  color  del  hierro  y  queda  el  violado  del  oxido  de  ti^ 
tanio:  para  esto  es  menester  que  no  sea  muy  intenso  el  color, 
pues  si  no  se  añadirá  mas  fundente;  pero  como  sucede  á  veces 
que  es  tan  corta  la  porción  de  oxido  de  titanio  ferruginoso,  que 
colora  al  vidrio  que  no  puede  ejercer  su  acción  el  ácido  titánico 
presente,  entonces  destruye  todo  color  el  estaño,  y  la  reacción 
desaparece  enteramente.  Es  menester  pues  preparar  un  vidrio 
de  sal  fosfórica  bien  saturado  de  la  substancia  que  se  examina  y 
tratarlo  con  estaño:  asi  se  consigue  las  mas  veces  producir  el  co- 
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lor  propio  del  oxido  de  titanio,  sobre  todo  después  de  bien  frío  el 
vidrio.  La  reacción  del  oxido  de  niquelo  se  distingue  de  las  otras 
en  ser  la  mas  fuerte  cuando  el  vidrio  está  caliente,  y  desaparecer 
casi  del  todo  cuando  se  enfria,  como  también  en  ser  la  misma  tan- 
to á  la  llama  exterior  como  en  la  interior,  siendo  así  que  en  las 
otras  desaparece  á  un  buen  fuego  de  oxidación.  Con  el  bórax  no 
se  veriñca  ningún  influjo  del  hierro  en  el  color  del  ácido  titánico 
y  túngstico. 

Con  sosa  da  el  ácido  titánico,  con  hervor  y  salpicando,  vidrio 
amarillo  obscuro  transparente,  que  no  se  introduce  en  el  carbón  y 
se  vuelve  blanco  6  gris  al  enfriarse.  Este  vidrio  tiene  la  propie- 
dad de  cristalizarse  en  el  momento  en  que  deja  de  estar  rusiente; 
y  despide  tanto  calor  que  se  pone  rusiente  blanca  la  bolita.  Otro 
tanto  sucede  con  todos  los  que  se  cristalizan  á  cierta  temperatura 
como  el  fosfato  de  plomo;  pero  nunc4i  ha  visto  Bercelio  despren- 
derse tanto  c^lor  ni  durar  tanto,  bien  que  esto  depende  de  la  pro- 
porción debida.  Si  se  toma  mas  ácido  titánico  que  el  que  puede 
disolver  la  sosa,  de  suerte  que  nade  en  el  vidrio  la  parte  no  disuel- 
ta, entonces  nunca  se  logra;  pero  si  se  añade  mas  y  mas  sosa  has- 
ta que  sature  al  ácido  titánico,  entonces  se  ostenta  el  fenómeno 
en  todo  su  esplendor.  Si  se  añade  un  poquito  mas  de  sosa  se  dis^ 
minuye  cada  vez  el  fenómeno  y  se  introduce  toda  la  masa  en  el 
carbón.  Ei  ácido  titánico  no  se  puede  reducir  en  el  carbón  con 
sosa,  y  con  disolución  de  cobalto  se  pone  negro  6  gris  obscuro. 

Es  puro  oxido  de  titanio. 

Es  propio  de  montañas  de  gneis,  micapizarra,  protogina  y  peg- 
matita,  y  se  halla  embutido  en  ellas,  6  en  vetas  de  la  mas  anti- 
gua formación  con  cuarzo  que  es  su  compañero  inseparable,  y 
también  con  granate,  clorita,  talco,  distena,  turmalina,  diopsida, 
&c. :  los  mas  hermosos  cristales  son  del  Brasil  con  cuarzo  y  hierro 
espejado.  En  México  lo  hay  en  el  granito  de  Oaxaca,  aunque  su 
color  tira  á  pardo  de  clavo,  y  su  lustre  mucho  á  cera  siendo  poco 
lustroso  (menac  pardo?)  y  en  San  José  del  Oro  junto  á  la  mina 
fiel  León. 

Se  ha  usado  para  pintar  la  porcelana  de  azul. 


Akatasia. 

Piramidal  Titanium-ore,  M, — Octaedrit,  W.-^Titane  Anata», 
H. 


Azul  de  añil,  que  se  percibe  mejor  por  refracción  que  por  re* 
flexión,  y  también  de  pardo  rojizo  y  cetrino  obscuros,  y  parda  de 
clavo  tan  obscura  á  veces  que  se  acerca  á  negra  pardusca* 
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Solo  en  las  pirámides  cuadradas  agudas  de  la  fíg.  94  lam.  14  y 
á  veces  en  gemelos  adheridos  por  a. 

Los  cristales  pequeños  y  muy  pequeños^  rara  vez  de  7  á  8  li- 
neas, siempre  adherentes  y  solitarios,  á  veces  agrupados  en  sartas 
en  la  dirección  de  su  eje. 

Por  fuera  lisos  6  con  las  caras  rayadas  al  través  (ahora  se  dice 
horizon taimen te)y  y  resplandecientes. 

Por  dentro  de  resplandeciente  á  lustrosa  de  lustre  de  diamante. 

Textura  hojosa  plana  de  un  crucero  claro  paralelo  á  la  base  co- 
mún de  la  doble  pirámide,  y  otros  paralelos  á  sus  caras. 

Fragmentos  piramidales  6  en  tablas:  trasluciente,  que  pasa  á 
semitransparente:  raspadura  blanca  agrisada. 

D.  de  7,  25  á  8,  5:  algo  agria:  quebradiza.  P.  2,  85  según  H. 

Se  electriza  muy  fácilmente  por  comunicación,  de  cuya  propie- 
dad inñrió  con  razón  Haüy  que  debia  contener  un  metal. 

Se  porta  como  el  oxido  de  titanio  puro  al  soplete.  En  general 
los  óxidos  naturales  de  titanio  se  disuelven  con  diñcultad  en  la 
sal  fosfórica,  y  la  parte  no  fundida  se  pone  blanca  y  semitranspa- 
rente y  toma  el  aspecto  de  una  sal  mezclada. 

Según  Vauquelin  es  también  oxido  de  titanio;  pero  el  color 
azul  puede  hacer  presumir  según  Beudant,  que  consta  de  pro- 
toxido  de  titanio,  semejante  al  que  da  la  disolución  muriática  de 
sobre  titán  iato  de  potasa  con  una  barrita  de  zinc. 

Se  halla  en  las  vetas  que  atraviesan  el  gneis  y  la  micapi zarra 
del  Delfínado  de  antes  con  feldespato,  axinita,  hierro  espejado, 
cristal  de  roca,  clorila,  &c.  Buch  la  halló  en  Noruega  en  pizarra 
de  transición.  Se  ha  visto  también  en  Minas  Geraes  en  el  Brasil 
en  los  fragmentos  de  cuarzo  y  micapizarra,  que  forman  parte  de 
los  conglomerados  en  que  están  los  diamantes. 

La  Metherie  la  llamó  oisa?iit  por  su  criadero  Bourg  d'Oisans, 
y  Haüy  anatasia  ó  prolongada  por  sus  pirámides  agudas. 


Brookia. — Brookit,  Lbvt. 

El  pardo  de  pelo  tira  á  naraniado  y  á  rojizo,  según  Wálchner. 

Crucero  en  la  menor  diagonal:  de  lustre  de  diamante  ametala- 
do: de  trasluciente  á  opaca:  raspadura  blanca  amarillenta.  D.  de 
7á8. 

Solo  en  cristales  con  atanasia  y  albite  en  Oisans  en  el  Delfina- 
do,  y  mas  hermosa  en  Snowdon  en  Wales  con  cuarzo.  No  está 
analizada:  parece  CQmpuesta  principalmente  de  oxido  de  titanio. 
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Hierro  titánico. — ^Titaneiaen.* 
I.   IsERiKA.  y*  Tu — ^Iserin. 

Entre  negra  de  hierro  y  de  pez,  que  á  veces  tira  algo  á  parda. 

En  medianos  granos  redondos  sueltos  como  arena,  ásperos  y 
poco  lustrosos,  y  en  octaedros  con  crucero  en  una  dirección  sola- 
mente. 

Por  dentro  de  resplandeciente  á  lustrosa  de  lustre  metálico. 

Textura  concoidea  perfecta:  fragmentos  agudos. 

Conserva  su  color  en  la  raspadura:  agria. 

P.  4,  65  según  Kláproth,  y  menor  que  el  de  la  arena  magnética. 

Es  atraída  íuerteraente  por  el  imán. 

Su  análisis  di6  á  Kláproth:  Hierro  oxidulado      72 

Oxido  de  titanio        28 

Se  halla  en  el  Yser  en  terrenos  de  acarreo  en  Boemia,  habiendo 
pertenecido  probablemente  al  basalto,  y  acompañado  á  veces  de 
piropos. 

Br.  lo  junta  con  la  arena  magnética. 

H.  Arena  magnética.  /•  Ti. 

Titaneisenerz,  Br. — Magnetischer  Eisensand,  W. — Fer  titané^ 
CoRDiER. — Fer  titaniaté,  H. 

Negro  de  hierro  perfecto:  en  granos  esquinados  y  redondea- 
dos, medianos,  pequeños  y  finos,  por  lo  común  sueltos  en  forma 
de  arena,  otras  veces  embutidos  en  basalto;  y  entre  ellos  se  ha- 
llan algunos  octaedros  perfectos,  6  con  las  aristas  truncadas. 

Su  superficie  áspera  y  poco  centellante. 

Por  dentro  de  lustroso  á  resplandeciente  de  lustre  metálico. 

Textura  en  concoides  pequeñas  y  perfectas:  fragmentos  algo 
agudos:  raspadura  negra. 

D.  de  8  á  8,  5.  P.  de  4,  7  á  4,  8  según  Br. 

Es  muy  fuertemente  atraída  por  el  imán,  y  algunos  granos 
Sueltos  tienen  virtud  polar. 

Infusible  por  sí  sola  al  soplete:  con  los  fundentes  se  porta  como 
oxídulo  de  hierro  puro;  pero  si  se 'disuelve  en  sal  fosfórica  y  se 

•  Bercelio  en  la  segunda  edición  del  soplete  incluye  aquí,  6  en  el  ütanta- 
to  de  protoxido  de  hierro  el  roenacan,  el  nig^ino,  el  hierro  volcánico,  la  arena 
magnética,  la  ilmenia  y  aun  la  craitonia,  que  había  puesto  en  su  nuevo  aisleroa 
de  mineralogía  en  el  tituniato  de  tritoxído.  Junta  todos  los  minerales  de  hier- 
ro atraídos  ñor  el  imán  que  tienen  lustre  de  vidrio?  y  textura  cuncóidea;  pero 
el  nigrino,  la  crationia,  y  el  hierro  axótomo  mismo,  son  poco  6  nada  atraídos. 
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reduce  el  vidrio,  aparece  después  (\ue  se  ha  destruido  el  color 
del  oxídulo  de  hierro,  un  rojo  mas  ó  menos  subido  que  puntual^ 
mente  es  mas  intenso  en  el  último  momento  de  enfriarse:  la  in- 
tensidad del  color  indica  la  cantidad  de  titanio.  Cuando  es  mucho 
muestra  la  adición  de  estaño  la  reacción  propria  del  titanio,  es  de* 
cir,  el  color  violado  del  oxido:  con  menos  titanio  desaparece  el 
color  después  de  fundido  con  estaño.  Con  sosa  sobre  la  hojilla  de 
platina  dan  muchas  la  reacción  de  marganeso. 

Observación. — Cuando  se  hacen  los  mismos  experimentos  con 
oxido  de  hierro  que  no  tenga  titanio,  sucede  á  veces  que  después 
de  frío  el  vidrio  tira  á  amarillo  6  &  rojo;  de  suerte  que  un  princi- 
piante que  espera  conseguir  vidrio  blanco  puede  equivocarse: 
siempre  que  las  reacciones  sean  dudosas,  no  hay  motivo  de  pensar 
que  hay  titanio. 

Cordier  analizó  muchas  variedades  de  diversos  parajes,  y  todas 
le  dieron  de  79  á  82  partes  de  oxidulo  de  hierro  y  de  15  á  12  de 
titanio,  por  lo  cual  lo  llamó  hierro  tiianiado. 

En  las  colinas  de  acarreo  y  según  Cordier  hasta  en  las  lavas 
del  Vesuvio:  rara  vez  está  puro  sino  revuelto  con  cuarzo  y  granos  y 
cristales  de  feldespato,  mica,  hornblenda,  melanita,  leicita,  &c. 
Estos  f&siles  y  las  esquinas  de  los  granos  que  indican  haber  sido 
partes  separadas  me  hacen  creer  con  Breithaupt,  que  no  es  solo 
arena  formada  del  detritus  de  basalto,  vacia  y  traquitas,  sino  que 
pertenece  también  á  rocas  primitivas,  pues  gran  parte  del  hierro 
magnético  granudo  del  norte  de  Europa  es  muy  quebradizo,  y 
será  el  que  contiene  titanio.  Véase  el  final  de  los  criaderos  del 
hierro  magnético  común. 


III.  Menacan.  •' 

mn 


Ti. 


Menakanite,  y  Titano  oxidé  ferrifére  granuliforme,  H. 

Color  negro  agrisado,  que  se  acerca  á  veces  á  negro  de  hierr»^ 
Solo  en  forma  de  arena  en  pequeños  granos  esquinados  y  ñnos, 
de  superficie  áspera  y  fuertemente  centellante  de  una  especie  de 
lustre  nacarado,  que  con  el  tiempo  se  pierde  enteramente. 

Por  dentro  poco  lustroso:  la  textura  no  se  percibe  bien,  y  ps^ 
rece  hojosa  imperfecta. 

Opaco;  conserva  su  color  en  la  raspadura. 
Semiduro:  poco  agrio.   P.  4,  4  seeun  Phillips. 
Es  atraido  por  el  imán.  Según  Kláprotb  consta  de 
Oxido  de  titanio        «         .        .    45,25 
Oxídulo  de  hierro  -        -        51,00 

Oxídulo  de  margpmese       -        -      0,25 
Siliza   -•      •        -        .        .  3^50 
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Se  halla  junto  á  Maiakan  con  arena  en  Cornuallis  en  Ingla- 
terra. 


TlTAlíIO   FERRUGINOSO. 

I.  Hierro  ax6tomo. — ^Axotomous  Iron-ore,  M. — ^Titaneisen. 

Negro  (le  hierro  que  tira  muy  poco  á  pardo. 

En  granos  embutidos  en  clorita  y  dolomía,  y  en  gemelos  adhe- 
ridos irregularmente  por  la  base  fig.  36  lam.  8  let  a  y  d:  cruce- 
ro claro  por  a,  y  menos  por  R  en  la  fig.  a:  las  caras  n  rayadas;  las 
otras  mas  ásperas  que  lisas. 

De  lustre  metálico  imperfecto:  textura  concoidea:  opaco:  agrio. 
D.  de  6  á  7.  P.  4,  66. 

Aquí  debe  entrar  el  de  Oastein  en  Salzburgo,  el  de  Klattau  en 
Boemia,  y  los  granos  sueltos  de  Ohlapian  en  Transilvania  que  eran 
el  nigrino  de  Wérner^  cuyo  descripción  sigue: — 


NiORIKO 


SchwarztitanerZy  BR-^bsea  titanio  negro. — ^Titano  oxidé  ferrí- 
fére  granuliforme^  H. 

Color  del  ax6tomo:  su  forma  pirámide  cuadrada  obtusa  con  cru- 
cero por  las  caras  del  primer  prisma  y  aun  por  las  del  segundo. 

Lustre  semimetálico.  D.  de  7  á  8.  P.  de  4,  5  á  4,  7.  No  ei 
atraido  por  el  imán. 

En  Ohlapian  en  Transilvania  en  los  lavaderos  de  oro  en  peque- 
ños granos  muv  gastadosi  y  según  Br.  en  lajas  de  cuarzo  eo  mi- 
capizarra  en  W  íldenau  junto  á  Schwarzenberg. 

John  sacó  por  el  análisis  del  último:  Oxido  de  titanio    -    65,0 

Oxido  de  hierro  -  32,5 
Oxido  de  marganeso  1»5 
Metal  indeterminado  1,0 
Oxido  de  cobre  un  vestigio. 

Por  su  forma,  cruceros  y  dureza  no  puede  ser  el  nigritío  sinó- 
nimo del  hierro  ax6tomo.  Br.  mismo  se  confunde  en  su  caracte- 
ristica  del  año  1823,  pues  junta  primero  al  de  Ohlapian  con  el  ru- 
tilo, y  luego  lo  pone  aquí  otra  vez. 
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II.  Hierbo  menac*  ' 
Mcnakeisenstein,  W.-«— Titane  oxidé  ferrifére,  H. 

Entre  negro  de  hierro  y  gris  de  acero^  inclinándose  á  pardo  ro* 
jizo  obscuro. 

En  masaSj  y  según  dicen  en  prismas  rombales  6  rectangulares: 
todo  puede  ser  porque  los  cortes  paralelos  á  las  diagonales  del 
rectángulo  forman  un  rombo. 

Por  dentro  lustroso  y  poco  lustroso  de  lustre  semimetálico. 

Textura  igual,  que  se  uiclina  á  desigual  de  grano  ñno:  solo  á 
una  luz. fuerte  se  descubren  indicios  de  cruceros. 

El  que  está  en  masas  tiene  partes  granudas, 'esquinadas,  media<^ 
ñas  y  pequeñas  con  las  caras  de  separación  negras  y  lustrosas. 

Opaco:  conserva  en  la  raspadura  su  color  negro,  y  se  aumenta 
algo  el  lustre. 

D.  de  7,  75  á  8:  agrio:  poco  resistenle.  P.  4,  15  según  Br. 

No  es  atraido  por  el  imán,  6  muy  poco. 

Según  H.  Rose  consta  de;Oxídulo  de  hierra      51,05  á  51,54 

Acido  titánico  48,95 

Su  criadero  es  en  Egersund  en  Noruega. 

No  sirve  para  la  fundición  del  hierro. 

III.  Cbaitonia. 
Craitonite,  y  Crichtonite  del  conde  Bournok. 

Caracteres  de  Jam. :  negro  puro;  según  Br.  de  hietro  perfecto. 

En  los  romboedros  agudos  truncados  de  la  fig;  165  lam.  22. 

XíOS  cristales  muy  pequeños. 

Por  fuera  y  [>or  dentro  resplandeciente  de  lustre  de  vidrio,  qu« 
se  inclina  á  metálico:  según  Br.  metálico.  Según  el  mismo  divi- 
sible por  la  base,  y  })orIas  caras  del  prisma:  textura  transversal 
concoidea. 

Opaca:  raspadura  entre  negra  y.  gris  con  mezcla  sensible  de  ro« 
jo  según  Br. 

D.  8,  25  según  el  mismo.  P.  5.  No  es  atraida  por  el  imán. 

Se  cria  en  Oisans  en  e.l  departamento  de  Isére  con  mica  verdi- 
negra, cuarzo,  adularía,  anatasia,  &c.,  y  Bournon  la  dedicó  al  Dr. 
Crichton  médico  del  emperador  de  Rusia. 

Br.  está  empeñado  en  que  sea  una  variedad  de  hierro  espejado 
titanífero,  como  el  de  la  isla  Elba,  y  según  Levy  se  deriva  su 
forma  de  la  del  hierro  espejado;  pero  según  Bercelio  es  titaoiato 
de  peróxido  de  hierro. 

3N 
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PlROCLOR.    C  Tis  +   U>  Tii. 

ce  j 

Al  soplete  se  pone  amarillo  parxlusco  claro,  y  se  funde  con  di- 

Acuitad  en  escoria  de  un  pardo  musco. 
Está  compuesto  según  Wohler  de 

Acido  titánico      -         -         -         -         C2,65 

Cal 12,85 

Oxídulo  de  uranio         -        -        -  5,18 

Oxido  impuro  de  cerio     -        -        -      6,80 
Oxido  de  marganeso      -        -        -  2,75 

Oxido  de  hierro        -         -         -         -       2,16 
Oxido  de  estaño  ....  0,61 

Agua 4,20 

Vestigios  de  ácido  flu&rico  y  magnesia. 
En  pequeños  cristales  embutidos  en  feldespato  y  eleolita  en 

Fricdrichswarn  en  Noruega  en  la  sienita  de  l(m  jergones,  y  en 

Miask  en  el  Ural. 


PoLiMiGNiTA,  Bercelio. 

En  el  tomo  3^.  tlcl  Diario  de  las  ciencias  de  Edinburgo  por  el 
Dr.  Brewstcr,  año  de  1825,  está  descrita  como  sigue: 

Color  negro:  en  cristales  de  una  linea  hasta  mas  de  1  pulga- 
da en  la  sienita  de  jergones  de  Noruega,  los  cuales  son  prismas 
cuadrados  apuntados  como  los  de  la  meíonita,  y  están  aplasta- 
dos y  prolongados  en  la  dirección  del  eje. 

Su  superficie  rayada  á  lo  largo  con  mucho  lustre  semimetálico, 
el  cual  es  mayor  en  la  textura  que  es  conc6idea  perfecta :  tiene 
doble  crucero  muy  imperfecto  paralelo  á  las  caras  laterales. 

Opaca:  raspadura  parda,  tanto  menos  obscura  cuanto  mas  fino 
es  el  polvo.  D.  8,  5.  P.  4,  80. 

Sobre  carbón  no  se  muda  ni  da  agua  en  el  matracito:  el  bórax 
la  disuelve  fácilmente  con  el  color  del  hierro,  y  si  se  añade  mas 
porción,  se  pone  opaco  el  glóbulo  con  el  soplo  á  pausas  y  toma 
un  color  casi  naranjado:  con  estaño  se  pone  roja  amarillenta:  se 
disuelve  muy  mal  en  la  sal  microcósmica,  y  en  la  llama  de  re- 
ducción se  pone  el  vidrio  rojizo  y  no  varia  con  estaño.  No  se 
funde  con  carbonato  de  sosa,  solo  se  pone  la  masa  gris  rojiza.  Da 
vestigios  de  marganeso  (^n  la  hojilla  de  platina. 

Parece  un  titaniato  de  jergón  ia  con  otros  titaniatos  isomorfos;  f 
esta  mezcla  tan  complicada  se  ha  indicado  con  el  nombre  sriecó 
Foii?nig?itía. 
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Hn  efecto  tú^ne  según  Bercelio:  Acido  titánico      -    -  46,30 

Jergonia      -     -     -     -  24,14 

Oxido  de  hierro    -     -  12,20 

Itria 11,50 

Cal 4,20 

Oxido  de  manganeso  2,70 

Oxido  de  ceno      -     -  5,00 

Con  vestiglos  de  magnesTía,  potas.^,  sil  iza  y  oxido  de  estaño. 

Se  cria  en  sienita  en  FriedrichswUní  en  Noruega. 


Esfena:*  C  8^  +  C  T\ 

Frismatic  Titanium-ore,  M^ — Titanit,   Br. — Braunmenakerz,  y 
Geibmenakerz^  W. — ^Titane  siliceo-calcaire,  H. 

I.  CoMüN. — Menac  pardo. 

•  ■ 

De  color  pardo  rojizo  obscuro,  á  veces  también  pardo  musco  y 
rojo  pardusco;  por  otro  lado  verde  espárrago.,  pistacho,  aceituna, 
puerro  y  casi  verdinegro,  que  se  confunde  con  el  gris  verdoso: 
suele  haber  varios  colores  juntos  en  un  pedazo. 

Kn  los  cristales  a,  by  c  de  la  fíg.  162  lam.  22. 

Las  mas  comunes  son  las  caras  n  n  que  nunca  faltan  en  los  cris» 
tales:  unas  veces  forman  ellas  las  caras  del  prisma  y  otras  las  /  /'; 
tainbien  hay  variedades  que  solo  se  hallan  eii  gemelos  adheridos 
por  las  caras  P,  6  atravesados  de  varios  modos. 

Las  caras  I  y  n  rayadas,  ar  é  y  á  veces  redondeadas,  las  demás 
lisas  y  lustrosas  6  resplandecientes.  • 

Propende  á  formar  gemelos  juntándose  los  prismas  á  lo  largo 
en  un  ángulo  de  122°  8'  según  Br.,  ó  adhiriéndose  por  las  caras 
P:  el  primero  constituye  la  Sphene  canaliculé  de  Haüy,  y  la  Ra^ 
yonruinfe  en  gputiére,  de  Saussure. 

Los  cristales  medianos  y  pequeños,  por  lo  común  adherentes. 

Por  dentro  lustrosa  de  lustre, de  diamante,  que  se  acerca  á  ve- 
ces al  de  cera. 

Textura  desigual  de  grano  grueso  y  pequeño,  que  pasa  á  con* 
c&idea  pequeña  é  imperfecta;  á  veces  hojosa  encubierta  de  cruce- 
ros paralelos  á  las  caras  /,  aunque  menos  claros  que  por  r. 

Fragmentos  poco  agudos:  de  trasluciente  á  trasluciente  en  los 
bordes,  y  algunos  cristales  semitransparentes. 

D.  de  7,  5  á  8:  poco  agria:  quebradiza.  P.  3,  49  la  de  Aren- 
dabl>  y  S>  46  la  verde  puerro  de  la  Suiza  según  Br. 

*  Haii^  le  dio  esto  nombre  por  la  forma  de  cuñji  de  sus  cristales. 
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Se  electrizan  algunas  por  el  calor. 

Da  alguna  agua  en  el  matracito,  que  parece  ser  higrométrica  6 
DO  combinada.  Se  pone  amarilla,  conservando  el  mismo  ^rado  de 
transparencia,  y  la  amarilla  que  es  la  siguiente  no  se  altera.  Una  va- 
riedad de  Frugard  en  Finlandia  muestra  .el  mismo  fenómeno  de 
encenderse  que  la  gadolinia  vidriosa,  aunque  mucho  mas  débil. 
Sobre  carbón  6  en  las  pinzas  se  funde  en  los  hordeg  con  alguna 
hinchazón  en  vidrio  obscuro,  y  la  parte  no  fundida  es  de  un  ama- 
rilloclaro  y  semitransparente.  ElLórax  la  disuelve  en  vidrio  cla- 
ro y  amarillo,  que  con  mayor  porción  se  obscurece  mas:  nunca  se 
puede  sacar  á  luz  el  color  del  titanio.  La  sal  fosfórica  la  disuelve 
mal,  y  lo  no  disuelto  es  blanco  de  leche.  A  un  buen  fuego  de  re* 
duccion  aparece  el  color  del  titanio,  y  con  mas  facilidad  si  se  agre- 
ga estitío:  soplando  mucho  tiempo  se  opaliza  el  vidrio  al  enfriar- 
se. Con  sosa  da  vidrio  opaco  en  cualquiera  proporción  que  se  use, 
y  al  enfriarse  es  igual  al  que  da  el  oxido  de  titanio  solo:  con  mu- 
cha sosa  se  introchice  en  el  carbón  y  da  comunmente  al  fuego  de 
reducción  algQ  de  hierro. 

Análisis  de  II.  Rose:  Acido  titánico    -      *  -         -     48' 

Siliza     -     "    -         -        -         33 
Cal   -         -         -         -         -     19 

Pertenece  á  montanas  de  micapizarra,  sienita,  y  roca  verde  6 
diorita,  y  se  halla  en  vetas  con  cuarzo,  feldespato,  mica,  horn- 
blenda  y  clorita:  en  Noruega  en  mantos  de  hierro  magnético;  y 
en  traquita  y  dolcrita  eñ  el  lago  de  Laach,  y  en  Brisgau. 

La  espintera  del  Delñnado  es  también  esfena  como  lo  presu- 
mía el  mismo  Ilaüy,  y  se  halla  embutida  en  romboedros  de  espa- 
to calizo. 

IL  Testacea. — Menac  amarillo. 

De  amarillo  de  alberjones,  de  isabel,  pajizo,  y  aun  melado  y  de 
azufre:  el  primero  pasa  á  pardo  de  clavo  claro  y  aun  á  gris  ama- 
rillento. 

Apenas  se  halla  en  masas,  sino  cristalizada  como  la  anterior. 

Los  cristales  varían  desde  grandes  hasta  muy  pequeños. 

Por  fuera  y  por  dentro  de  resplandeciente  á  lustrosa  de  una  es- 
pecie de  lustre  de  cera. 

Textura  desigual  de  grano  pequeño,  ú  hojosa  imperfecta  de  do- 
ble crucero  paralelo  á  las  caras  del  prisma  rombal:  fragmentos 
agudos. 

La  que  está  en  masas  propenTle  á  formar  partes  testácéas  planas. 

Fuertemente  trasluciente  en  los  bordes. 

Dura  como  la  anterior;  agria:  algo  quebradiza.  P.  3,  7  segUQ 
Hausmann,  aunque  Br.  no  quiere  que  pase  de  3,  5. 

Algunos  cristales  se  electrizan  por  el  calor. 
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Al  soplete  no  muda  de  color,  y  en  lo  demás  se  porta  como  la 
otra. 

Se  halla  en  Arendahl  en  mantos  de  hierro  magnético  con  épi- 
dota,.  hornblenda,  augita,  feldespato,  escapotita,  &c.  y  en  cristali- 
tos  muy  pequeños  de  color  melado  en  el  pürñdopizarra  de  María- 
bera;  junto  á  Aussig  en  Boemia:  también  se  encuentra  en  Nueva 
Jersey  en  el  Norte-América  en  la  caliza  subordinada  á  las  rocas 
de  feldespato,  asi  como  la  utra  en  Nueva  York. 


Ytrotant ALO.  Y  Ta.  * 

Ytro-Tantalite,  M,  y  Jam. — Yttrocolumbit,  Ph. — Ytter  Tanta- 
lit,  IIausm. — Tantale  oxidé  yttrifere  H. 

I.  Negro. 

Caracteres  de  Mohs:  color  negro:  diseminado,  rai'a  vez  del  ta- 
maño de  una  avellana. 

Indicios  de  cristalización:  lustre  metálico  imperfecto. 

Textura  hojosa  en  una  dirección,  y  de  grano  grueso  en  otra. 

Opaco:  raspadura  ,gris:  raya  al  vidrio:  agrio.  P.  5,  39  según 
Bercelio. 

II.  Amarillo. 

Pardo  cetrino,  casualmente  con  manchas  6  listas  verdes. 

!En  laminitas  dentro  de  feldespato,,  rara  vez  en  grano3  que  no 
pasan  del  tamaño  de  los  de  pimienta.  Ningún  indicio  de  cristal!-; 
zacion. 

De  lustre  de  cera  en  la  superficie,  y  de  vidrio  en  lo  interior. 

Textura  longitudinal  hojosa;  la  transversal  desigual  de  grano 
fino. 

Opaco:  raspadura  blanca:  es  rayado  por  el  vidrio.  P.  5,  S  do 
Eckeberg. 

IIL  Pardo. 

Color  negro,  que  se  inclina  poco  á  pardo:  en  laminitas  junto  con 
el  precedente,  rara  vez  en  granos.  Ningún  indicio  de  cristaliza- 
ción: de  lustre  entre  vidrio  y  cera. 

Textura  concoidea  en  una  dirección,  y  desigual  de  grano  fino 
en  otra. 

*  Solo  ó  con  tantalato  de  cal,  y  mezdaclo  con  tftntalato  y  tungptato  de  pe- 
róxido de  hierro  y  uranioi  ó  con  tungstato^  ferrato  y  uranato  de  cal  y  de  itna. 
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La»  chíspilas  muy  delgadas  son  trasluciente^^  easi  blanea5,  y  á 
veces  amarillentas. 

Raspadura  blanca.  Dureza  igual  á  la  del  amarillo. 

Los  tres  dan  agua  en  el  matraz,  y  se  pone  amarillo  el  que  an- 
tes era  negro:  algunos  adquieren  manchitas  negras  que  no  se  mu- 
dan con  el  calor.  Rusentados,  se  ponen  blancos  y  se  corroe  Iz 
parte  del  vidrio  que  está  sobre  el  pedacito  que  se  prueija:  el  agua 
tifie  el  papel  de  fernambuco  a]  principio  de  amarillo  que  des- 
pués se  destine.  El  b6rax  da  un  vidrio  casi  blanco  que  con  mayor 
porción  se  vuelve  opaco.  La  sal  fosfórica  los  descompone  al  prin- 
cipio, y  queda  sin  disolver  el  oxido  de  tántalo  como  un  esqueleto 
blanco  que  luego  se  disuelve  con  buen  soplo.  El  negro  de  Ytter- 
by  da  vidrió,  que  á  un  buen  fuego  de  reducción  se  pone  lipíra- 
mente  rosado  al  enfriarse,  lo  que  procede  del  v6)fran.  El  panlo  y 
amarillo  de  allí  mismo  toman,  al  enfriarse,  un  verde  claro  aunque 
hermosísimo  por  el  uranio  que  contienen.  El  yttrotántalo  de  Fin- 
bo  y  Kararfvet  dan  un  fuerte  color  de  hierro,  que  disfraza  la  re- 
'accion  del  uranio.  La  sosa  los  descompone  sin  disolverlos.  En  la 
boj  illa  de  platina  dan  reacción  de  marganeso.  Por  la  reducción 
con  sosa  y  b6rax  se  sacan  indicios  de  estaño;  pero  el  de  Finbo 
da  tanto  hierro  que  no  se  puede  descubrir  el  estaño. 

Del  análisis  de  los  tres  sacó  Bercelio: 


• 

Negro. 

n/Imarillo. 

Pardo. 

Oxido  de  tántalo 

57,00     - 

-     60,12      - 

-  51,81 

Itria      -     -     -     - 

20,25     . 

-     29,78      - 

-  38,51 

Cal        -     -     -.    - 

6,25     - 

-       0,50      - 

-     3,26 

Oxido  de  uranio  - 

0,50     . 

-       6,62      - 

-     1,11 

Acido  túngstico  - 

8,25     - 

-       1,04      - 

-     2,59 

Oxido  de  hieri'o  - 

3^50     - 

-       1,55      - 

-     0,55 

En  el  segundo  y  tercero  tenia  estaño  el  ácido  tángstico. 
•  Los  pedazos  esquinados  embutidos  que  tienen  á  veces  partes 
separadas  granudas  se  hallan  con  mica  y  gadolinia  en  una  laja  de 
feldespato!  encarnado,  en  gneis  en  Yttcrby,  y  junto  á  Páhlun  en 
Suecia. 


Fehgusonia.^ — Fergusonite,  Haid. 

Las  caras  r  son  la  mitad  de  una  doble  púámidc  octágona,  es 
decir,  las  que  caen  á  la  izquierda:  indicios  de  crucero  por  las  ca- 
ras shm.  21  fig.  157. 

De  lustre  metálico  imperfecto,  que  tira  al  de  cera. 

Textura  conc&idea  perfecta:,  trasluciente  en  chispitas,  sino 
opaca. 
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Al  soplete  pierde  su  color,  se  vuelve  Verde  amarillenta  y  es  in- 
fusible. 

Su  composición  es  desconocida,  pero  se  acerca  por  sus  caracte- 
res al  ytrotántalo. 

Se  cria  embutida  en  cuarzo  en  el  Cabo  Farewoll  en  Groenlan- 
flia. 


TANTALiT0.*/ra»  +  mn  Tan. 

Tantalit,  Br.  y  Eckeberg. — Tantale  oxidé  fcrro-manganesiférc, 
H. 

Es  el  que  describe  Br.  en  su  mineralogía  como  sigue: 

Siempre*  negro  agrisado  y  pardusco. 

En  masas,  diseminado  y  en  pequeños  cristales,  cuya  forma  pri- 
mitiva es  una  pirámide  rombal  de  dimensiones  desconocida:^:  el 
prisma  rombal  es  de  casi  123°  ?  Parecen  haber  estado  embutidos. 

Por  fuera  y  por  dentro  de  lustroso  á  poco  lustroso  de  lustre  de 
diamante,  que  se  inclina  poco  á  semimetálico  6  al  de  cera. 

Textura  desigual  de  grano  grueso  que  pasa  á  concoidea  peque- 
ra é  imperfecta:  si  tiene  algún  crucero  es  muy  imperfecto. 

Fragmentos  poco  agudos:  parles  granudas. 

Opaco:  raspadura  parda  de  clavo,  que  tira  á  gris. 

D.  de  8  á  8,  75:  muy  agrio.   P.  de  7,  8  á  8,  1. 

El  de  Kimito  6  neutro  es  por  sí  solo  inalterable  y  se  disuelve 
lentamente  pero  del  todo  en  bórax:  el  vidrio  tiene  el  color  del 
hierro,  y  á  cierto  grado  de  saturación  se  pone  blanco  agrisado  con 
el  soplo  á  pausas,  y  saturándolo  mas,  se  vuelve  opaco  por  si  mis- 
mo al  enfriarse:  mientras  está  transparente  el  vidrio  es  verde  bo- 
tella bajo.  La  sal  fosfórica  le  descompone  lentamente,  mostrando 
aolo  el  color  del  hierro^  sin  que  al  fuego  de  reducción  se  ponga  el 
vidrio  rojo  al  enfriarse,  lo  que  indica  que  no  hay  ácido  túngstico. 
Con  sosa  en  la  hojilla  de  platina  da  la  reacción  del  marganeso.  So- 
bre carbón  y  con  un  poco  de  bórax  que  disuelva  la  combinación 
de  tántalo  6  impida  la  reducción  del  hierro,  se  consigue  al  fuego 
de  reducción  algo  de  estaño. 

*  Del  de  Connectlcut  sacó  Hatchett  el  nuevo  metal  que  llamó  colombio 
dedicándolo  á  Culón.  Después  llamó  Eckeberg  al  de  Suecia  tántalo,  porque 
no  quiere  disolverse  en  los  ácidos:  el  tántalo  de  la  fábula  quería  beber  a|fua 
y  no  podía;  y  asi  la  denominación  no  es  muy  exacta  como  reflexionó  HaUy; 
pero  la  ha  aprobado  el  uso. 

f  Mas  Ó  menos  mezclado  con  estañato  de  cal,  de  hierrOi  &c.  y  á  veces  con 
tungütato  de  las  mismas  bases. 
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Kl  de  Kimito  dib  á  Bercelio:  Acido  tantálico  -        -    83,9 

Protoxido  de  marganeso  7,4 
Protoxido  de  hierro  -  7,2 
Oxido  de  estaño       -  0,6 

Cal  UD  vestigio. 

Se  halla  en  granito  con  albite,  según  dicen  en  vetas  en  Kimito 
en  Finlandia,  y  según  Hartmann  los  de  Finbo  y  Brodbo  pertene- 
cen aquí  también. 

El  de  Finbo  se  porta  como  el  de  Kimito,  y  da  mucho 'estaño  al 
ensaye  de  reducción.  Siempre  se  reconoce  el  tántalo  por  la  pro- 
piedad de  dar  con  bórax  un  vidrio  mas  6  menos  teñido  por  el 
hierro,  el  cual  con  el  soplo  á  pausas  toma  el  aspecto  de  esmalte. 

El  de  Brodho  es  inalterable  por  si  solo,  y  con  bórax  se  porta 
como  el  de  Finbo.  Con  sal  fosfórica  presento  a!  fuego  de  oxida- 
ción el  color  del  hierro,  y  al  de  reducción  un  rojo  que  se  aumen- 
ta al  enfriarse,  é  indica  la  presencia  del  vólfran.  Añadiendo  esta- 
ño no  se  muda  este  color,  ni  produce  el  verde  que  da  el  vólfraa 
puro  en  tal  caso.  Con  sosa  se  porta  como  los  anteriores,  pero  al 
fuego  de  reducción  con  sosa  y  bórax  da  mas  estaño. 

Otro  de  Kimito  que  da  el  polvo  de  color  de  canela,  parece  in- 
disoluble en  el  bórax:  solo  cuando  se  usa  en  polvo  fino  desbma- 
do  se  disuelve  lentamente  á  un  soplo  fuerte  y  prolongado,  y  el 
vidrio  no  toma  el  color  del  oxido  de  hierro  sino  el  verde  obscu- 
ro del  oxídulo  mientras  que  queda  algo  que  disolver.  Esto  de- 
pende de  la  indisolubilidad  del  oxido  de  tántalo  en  el  bórax,  y  de 
la  propiedad  de  tomar  un  grado  mas  alto  de  oxidación;  y  la  cau- 
sa de  disolverse  es  porque  el  oxido  de  hierro  formado  con  el  so- 
plo se  reduce  á  oxídulo.  Con  la  sal  fosfórica  se  disuelve  mas  fácil- 
mente, y  se  porta  como  el  otro  de  Kimito.  Con  sosa  se  descom- 
pone sin  disolverse:  al  fuego  de  reducción  da  algún  estaño,  y  en 
la  hojilla  de  platina  margancso. 

Según  Beudant  es  su  fórmula  fta^  +  •'         >  TV  -f 

Bien  pueden  suplir  estos  caracteres  á  falta  de  los  orictogn&sti- 
eos  para  reconocor  los  que  acaso  se  encuentren  en  la  República 
Mexicana,  que  es  todo  mi  objeto.  Los  de  Suecia  se  crian  en  gra- 
nito de  albite  con  metal  de  estaño,  berilo,  topacio,  &c. 


Colombiana.  /  Ta^  +  mn  TaK  con  estañatos  de  los  mismos. 

Prismatic  Tantalum-ore,  M.  y  Jam. — Kolumbit. — ^Tantalit  de 
Baviere.* — Baierine,  Beudant. 
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Negra  agrisada  y  pardusca:  en  masas  y  en  cristales  del  mism» 
tamaño  casi  que  el  de  la  ñg.  96  lam.  15. 

Las  caras  M  fuertemente  rayadas  á  lo  largo. 

Lustre  metálico  imperfecto:  textura  concoidea  imperfecta  y 
desigual,  con  indicios  de  crucero  por  la  corta  diagonal  según  Br. 

Partes  separadas  granudas:  opaca:  raspadura  de  parda  obscura 
á  negra,  y  toma  algún  lu^re  con  la  lima. 

D.  de  7,  5  á  8:  agria.  P.  de  5,  9  á  6,  5. 

El  tantalito  de  Bodenmaises  inalterable  por  s(  solo,  y  fiícilmen^ 
te  da  con  bórax  vidrio  negro  6  verde  botella  casi  opaco:  no  se 
pone  opaco  enteramente  con  el  soplo  á  pausas,  hasta  haber  adqui^ 
rido  tanta  intensidad  el  tinte  de  hierro,  que  ya  no  deje  cusi  pa- 
sar la  luz:  en  esto  se  distingue  este  tantalito  con  exceso  de  base  del 
neutro.  Con  sal  fosfórica  da  lentamente  vidrio  muy  teñido  por  el 
hierro,  en  que  no  se  puede  descubrir  nada  de  ácido  volfránico. 
Con  sosa  da  en  la  hojilla  de  platina  reacción  de  marganeso.  Con 
sosa  y  b6rax  da  al  fuego  de  reducción  vestigios  de  estaño. 

Se  halla  en  Bodenmais  en  Ba viera  con  berilo,  dicroita,  pirita 
magnética,  vivianite,  uranio  micáceo,  &c.  embutido  en  granito;  y 
en  fiadcJam  en  Connecticut  en  el  granito  de  aibite,  en  que  se  cria 
el  crisoberilo.  En  la  República  Mexicana  puede  que  se  halle  ca- 
mino de  Bolaños,  donde  encontró  Bustamante  la  dicroita. 

EU  de  Haddam  en  Connecticut  que  se  halla  con  cimofania  se 
porta  con  el  bórax  como  el  de  Bodenmais,  y  con  la  sal  microcós- 
mica como  el  de  Brodbo;  de  consiguiente  parece  un  tantalito 
tung^tenífero  con  exceso  de  base. 


Ocre  be  antimoxio^ 
Antimonocker. — Antimoine  oxidé  terfeüx,  H. 

Amarillo  pajizo,  que  por  un  lado  pasa  á  blanco  amarillento,  y 
por  otro  á  amarillo  de  ocre,  gris  amarillento  y  pardo  cetrino. 

En  masas  y  el  desmoronadizo  en  revestimiento. 

Por  dentro  de  mate  á  fuertemente  centellante^ 

Textura  terrosa,  y  la  del  solido  desigual  de  grano  pequeño,  que 
pasa  á  estriada  angosta. 

Opaco:  muy  blando  el  desmoronadizo,  y  el  sólido  de  5,  5  á  6^ 
agrio:  quebradizo.  P.  de  3,  7  á  3,  8. 

Su  olor  de  cacao  parece  perderlo  al  aire. 

Se  porta  al  soplete  como  el  artificial,  que  se  funde  fácilmente 
y  se  sublima  en  humo  blanco.  Sobre  carbón  se  reduce  á  metal,  y 
da  á  la  llama  un  color  vefdoso.  El  ácido  antimonioso  es  el  que  no 

3  O 
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se  funde  y  da  una  viva  luz,  y  men^a  á  la  llama  interior  al  mis- 
mo tiempo  que  el  carbón  se  cubre  de  humo  blanco;  pero  no  se  re- 
duce como  el  oxido.  £1  ácido  antim&nico  se  blanquea  al  primer 
soplo,  y  se  convierte  en  ácido  antimonioso:  el  que  contiene  agua 
amarillea  despidiéndola,  y  luego  vuelve  á  blanqueai'se  al  fuego 
despidiendo  oxígeno. 

Los  ácidos  y  el  oxido  se  portan  lo  mismo  con  los  reactivos. 
El  bórax  disuelve  el  ácido  antimonioso  en  gran  porción  sin  po- 
nerse opaco:  el  vidrio  parece  amarillo  en  caliente,  y  muy  poco 
después  de  frío.  Cuando  está  saturado  se  volatiliza  una  parte  del 
antimonio  en  forma  metálica,  y  guarnece  el  carbón  todo  al  rede- 
dor; y  calentando  el  vidrio  fuertemente  al  fuego  de  reducción  se 
pone  opaco  y  agrisado  por  las  partículas  de  metal  reducido.  La 
sal  fosfórica  da  vidrio  claro  y  blanco.  £n  el'hilo  de  platina  se  po- 
ne el  vidrío  amarillento  al  fuego  de  oxidación,  pero  se  desvanece 
al  enfriarse.  Si  el  vidrio  contiene  también  hierro,  toma  al  fueg» 
de  reducción  el  mismo  color  rojo  que  los  ácidos  túngstico  y  titá- 
nico ferruginosos.  Con  buen  soplo  se  reduce  y  volatiliza  el  anti- 
monio y  desaparece  el  color:  lo  mismo  sucede  agregando  estaño. 
Con  sosa  en  el  hilo  de  platina  se  disuelve  en  vidrio  claro  y  sin 
color  que  al  enfriarse  se  pone  blanco.  Sobre  carbón  se  reduce  el 
antimonio. 

Se  halla  en  los  criaderos  del  antimonio  gris,  y  alguna  vez  con 
el  nativo.  Según  Guyton  es  muy  probable  que  se  haya  formado 
del  antimonio  gris  por  una  descomposición  galvánica  del  agua  en 
los  mismos  criaderos:  esto  será  aplicable  al  terroso  que  lo  reviste; 
mas  como  se  explica  la  dureza  del  solido,  que  es  mayor  que  la 
del  mismo  antimonio  gris.^ 


Antimonio  blanco. 
Weisspiesglanzcrz. — Antimoine  muríate. — Exitcle  6  vaporizable, 

BSÜDANT. 

Blanco,  que  tira  á  amarillo  y  rojo,  y  á  gris  ceniciento. 

En  masas  y  en  prismas  rombales  parecidos  á  los  de  la  lam.  10 
fig.  45  sin  las  caras  s:  inclinación  de  d  con  d  adyacente  136°  5S'; 
de  o  con  b  144°  44'.  Crucero  muy  claro  por  d:  la  cara  b  lisa  y 
plana,  las  d  á  veces  ásperas;  o  y  P  curvas:  el  lustre  de  b  de  nácar, 
las  demás  de  lustre  de  diamante.  Los  cristales  adheridos  parale- 
lamente i  b  y  aplastados. 

Partes  granudas,  en  barras  y  testáceas:  de  semitransparente  á 
trasluciente. 

D.  de  3  á  4:  dócil:  muy  quebradizo.  P.  5,  56, 
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Se  funde  fácilmente  y  se  sublima  en  humo  blanco:  sobre  carbou 
se  reduce  y  da  á  la  llama  un  color  verdoso. 

Tiene  según  Bercelio:  Antimonio  84,31 

Oxigeno      15,68 

Se  cria  en  vetas  en  montañas  primitivas  y  de  transición,  con 
metales  de  plata,  plomo  y  antimonio. 


Antimonio  bojo. 

Prismatic  Purple-Blende,  M. — Antimonblende,  Leonh. — Anti- 
moiue  oxidé  sulphuré,  H. — Kermes,  Beüdant. — Antimonio 
oxisulfurado. 

I.  Común. 

Rojo  de  cereza,  á  veces  un  poco  tomado  de  los  colores  del 
hierro  pavonado  ó  del  pecho  de  paloma. 

En  masas  en  pequeñas  porciones,  diseminado,  en  pegaduras  y 
en  pequeños  cristales  capilares  agrupados  en  ramilletes. 

La  forma  primitiva  es  prisma  rombal  oblicuo  según  Hartmann,  y 
las  caras  dominantes  son  los  truncamientos  de  la  corta  diagonal  ó 
dos  caras  del  prisma  rectangular  circunscripto,  y  la  cara  terminal 
forma  con  ellas  un  ángulo  de  101°  1.9'. 

Por  fuera  lustroso:  por  dentro  de  lustroso  á  poco  lustroso  de 
lustre  de  diamante,  que  se  acerca  mucho  al  de  nácar. 

Textura  de  ñbrosa  fina  á  estriada  muy  angosta,  divergente  en 
estrellas  y  ramilletes:  según  Br.  es  divisible  por  las  caras  del 
prisma  rombal  y  por  la  corta  diagonal. 

Fragmentos  en  cuñas  y  astillas:  opaco,  6  solo  trasluciente  eii 
los  bordes. 

Muy  blando  de  1  á  1,  5:  poco  agrio:  muy  quebradizo.  P.  3, 7. 

Al  soplete  se  porta  como  el  sulfuro  de  antimonio,  6  antimonio 
gris. 

Según  Rose  está  compuesto  de,  Sulfuro  de  antimonio    69,86 

Oxido  de  antimonio       30,14 

En  vetas  y  montañas  primitivas  con  cuarzo,  antimonio  gris  y 
blanco:  en  un  mismo  f>edazo  están  juntos  el  gris  y  el  rojo,  y  aun 
hay  agujas  que  solo  son  rojas  en  la  superficie. 

II.  Metal  de  Yesca* — Tinder-ore. — ZUndererz. 

Rojo  de  cereza  puerco  claro  ú  obscuro:  este  es  ya  negro  rojizo. 
En  lonjitas  delgadas  á  modo  de  yesca  sobre  galena,  y  en  pega- 
duras: centellante. 
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No  se  puede  determinar  la  textura:  el  todo  parece  un  tejido  de 
fibns  muy  sutiles  &  un  fieltro  esponjoso. 

Opaco:  adquiere  algún  lustre  en  la  raspadura. 

De  muy  blando  k  desmoronadizo:  casi  dócil. 

Flexible  sin  elasticidad:  quebradizo  y  poco  pesado. 

Al  soplete  deja  sobre  el  carbón  una  pegadura  blanca  y  amariHi 
por  el  azufre,  antimonio  y  plomo,  que  se  volatilizan  y  queda  un 
y¡«lr¡o  ó  escoria  negra,  que  según  Hausmann  es  atraída  por  el 
imán. 

Suele  tener  algima  mezcla  de  plata,  que  se  extrae  por  la  fundi- 
ción de  la  galena  y  metales  de  plata  que  le  acompañan. 

En  vetas  y  montañas  primitivas  6  de  transición  como  las  del 
Hvirze  con  galena,  cuarzo  y-  espato  calizo;  y  si  la  formación  de 
Gu^najuato  es  el  conjunto  de  las  del  Harze  y  de  Ungria  como 
presumo,  algún  día  se  hallará  en  la  veta  madre. 


TüNGSTENA.   Ca  WK 

Piramidal  Scheelium-Baryte,  M. — Piramidal  Tungsten,  Jam.— 
Tungstate  of  Lime.  — ^Schwerstcin,  Haüsm. — ^Scheelin  calcaire, 
H. — Scheelite,  Beüdant. 

Sus  colores  azul  de  ciruela,  gris  de  perla,  vjerdoso  y  ceniciento, 
blanco  agrisado,  casi  de  nieve,  y  amarillento,  que  se  confunde 
con  el  gris  amarillento,  y  pasa  al  [wrdo  de  clavo,  de  col,  rojizo  y 
cetrino,  que  se  acerca  á  veces  al  amarillo  naranjado,  y  aun  al  rojo 
de  jacinto. 

En  masas,  rara  vez  diseminado,  y  en  pequeños  ríñones  de  su- 
perficie encostrada,  que  resultan  del  agrupamiento  de  cristalitos, 
y  en  los  cristales  de  la  fig.  97  lam.  15:0,  octaedro  agudo  primiti- 
vo: 6,  el  mismo  con  las  aristas  fuertemente  truncadas:  <?,  comple- 
tados los  truncamientos  resulta  otro  octaedro  menos  agudo  que  es 
el  propio  de  este  fósil.  El  carácter  hemiédrico  consiste  en  las  ca- 
ras a  y  b  que  corresponden  á  pirámides  octágonas,  y  solo  se  ha- 
llan por  mitades  6  cuartos,  siendo  así  que  las  P,  y  las^*  siempre 
están  completas. 

Los  cristales  medianos,  pequeños  y  muy  pequeños,  siempre  ad- 
herentes,  solitarios  6  agrupados:  los  gemelos  adheridos  paralela- 
mente á  los  truncamientos  de  las  aristas  de  la  base  de^'.  Lascaras 
o  ásperas  y  encostradas?  las  g  ra3'^adas  y  á  veces  cóncavas,  las 
demás  especialmente  las  P  lisas,  y  son  de  resplandecientes  á  poco 
lustrosas.    • 

Por  dentro  varia  también  de  resplandeciente  á  poco  lustrosa 
dx"-  iustr^  .^ie  cera,  que  se  acerca  á  veces  al  de  diamante. 
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Textura  imperfectamente  hojosa  de  cruceros  paralelos  á  las  ca- 
ras eic  ambos  octaedros,  y  á  la  base  común.  A  veces  pasa  á  estria- 
da angosta  y  muy  angosta;  y  se  nota  ademas  otra  transversal  des- 
igu  li  de  grano  grueso,  que  pasa  á  concoidea  pequeña  é  imperfecta. 
Fragmentos  algo  romos  y  á  veces  piramidales. 
La  que  está  en  masas  tiene  partes  granudas  grandes,  medianas 
y  pequeñas,  y  rara  vez  en  barras  delgadas  cuneiformes  cortadas 
por  otras  testáceas. 

Mas  6  menos  trasluciente  que  llega  rara  vez  á  semitransparente. 
Semidura  de  5á  5,  75:  poco  agria:  quebradiza.  P.  de  5, 9  á  6, 1. 
Es  inalterable  en  el  matracito,  y  solo  en  los  bordes  delgados  á 
un  fuego  iuuy  fuerte  sobre  carbón,  se  convieitte  en  vidrio  semi- 
traiisparente.  Con  b6rax  da  vidrio  claro  que  se  vuelve  pronto 
op  <co,  lechoso  y  cristalino,  y  no  toma  color  al  fuego  de  reducción 
aunque  se  agregue  estaño.  La  sal  fosfórica  la  disuelve  fácilmente 
en  vitirio  blanco  y  claro  á  la  llama  exterior;  y  en  la  interior  se 
pone  ei  vidrio  verde  eu  caliente,  y  de  un  bello  azul  al  enfriarse. 
Añadiendo  estaño  toma  el  vidrio  un  tinte  mas  obscuro  y  se  vuel- 
ve verde.  Si  se  sopla  mucho  tiempo  y  se  agrega  bastante  estaño 
se  precipita  el  vóifran,  y  queda  un  ligero  tinte  amarillo  verdoso. 
Con  sosa  forma  escoria  blanca  esponjosa  y  redondeada  en  los 
bordes.  * 

Análisis  de  Bercelio:  Cal     .        .        -     19^40 

Acido  túngstico  80,42 
Se  halla  en  los  criaderos  de  estaño  en  mantos  y  vetas  como  él, 
con  cuarzo,  mica,  espato  ñuor,  vólfran  y  hierro  magnético:  también 
se  haila  con  oro  en  mantos,  en  montañas  primitivas  y  con  cuarzo; 
y  otro  tercer  modo  de  hallarse  es  en  vetas  de  plomo^^  que  arman 
en  vacia  gris  con  vólfran,  hierro  espático,  &c.,  y  en  los  depósitos 
bismuiiferos  como  en  Huttington  en  Connecticjut. 


VÓLFRAN»  "^ 

mn 

Prismatic  Scheelium-ore,  M. — Tungstate  of  Iron,  Ph. — ^Wol- 
fram,  W. — Scheelin  ferruginé,  H. 

Siempre  negro  agrisado,  pardusco  y  aun  de  terciopelo:  rara 
vez  con  ios  colores  del  hierro  pavonado. 

En  masas,  rara  vez  diseminado,  y  muchas  en  los  cristales  de  la 
fig.  98  lam.  15. 

También  en  gemelos  con  ángulo  entrante  adheridos  por  una  ca- 
ra M  ó  por  Uj  y  en  pseudomórfosis  á  mock)  de  tungstena. 
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Los  cristales  grandes,  medianos  y  pequeños,  por  lo  común  em- 
butidos, rara  vez  adhercntes  por  una  arista  lateral  aguda. 

Las  darás  r  y  M  rayadas  á  lo  largo,  /  á  veces  curva,  las  demás 
lisas  y  resplandecientes. 

Por  dentro  varia  de  resplandeciente  á  poco  lustroso  de  lustre 
de  cera,  que  se  acerca  al  de  diamante. 

Textura  hojosa  perfecta  y  plana  de  un  crucero  claro  paralelo  i 
la  corta  diagonal.  También  tiene  textura  transversal  desigual  de 
grano  grueso  y  pequeño,  y  es  del  menor  lustre. 

Fragmentos  poco  agudos:  el  que  está  en  masas  tiene  partes  tes- 
táceas  delgadas  y  planas  en  zigzaque,  que  se  acercan  á  veces  k 
granudas  prolongadas.  Los  cristales  muestran  frecuentemente  en 
todas  sus  caras  estas  partes  tcstáccas,  cuyas  caras  de  separación  no 
se  deben  confundir  con  la  textura  hojosa;  y  cuando  esta  las  atra- 
viesa parece  estriada  ancha  6  angosta,  como  en  la  baritina  testácea 
plana. 

Las  caras  de  separación  lisas  6  rayadas  y  resplandecientes. 

Siempre  opaco:  raspadura  parda  rojiza  clara  ú  obscura,  tant» 
que  á  veces  casi  es  negra. 

Semiduro  de  5,  75  á  6,  5:  agrio:  quebradizo.  P.  del  que  tiene 
la  raspadura  clara  de  7  á  7,  2,  y  del  de  la  obscura  de  7,  3  á  7,  6 
*  seeun  Br. 

Los  hermanos  de  Elhuyar  no  pudieron  fundirlo  por  sí  solo  al  so- 
plete: en  efecto  necesitxi  un  fuego  intenso  sobre  carbón,  para  que 
resulte  un  glóbulo  cubierto  de  cristales  hojosos,  de  color  gris  de 
acero  y  de  lustre  metálico:  si  queda  una  parte  sin  fundir,  los  cris- 
tales son  confusos  y  poco  perceptibles.  El  bórax  lo  disuelve  bas- 
tante bien,  y  produce  el  color  del  hierro  sin  que  se  pueda  inferir 
ia  presencia  del  ácido  túngstico.  La  sal  fosfórica  lo  disuelve  bien, 
tomando  el  vidrio  el  color  del  hierro  al  fuego  de  oxidación,  y  al 
de  reducción  un  rojo  obscuro.  Muy  poco  vólfran  basta  para  po- 
nerlo opaco;  y  añadiendo  estaño  y  soplando  un  instante  se  pone 
verde:  esto  se  ve  mejor  cuando  el  color  no  es  muy  intenso,  pues 
en  este  caso  se  pone  tan  obscuro  que  el  gl6bulo  parece  opaco.  Si 
se  so()la  mucho  tiempo  con  buen  fuego  de  reducción  se  reduce  el 
volfran  con  el  estaño,  desaparece  el  color  verde,  y  queda  un  rojizo 
débil  que  no  se  muda  mas.  Con  sosa  en  la  hojilla  de  platina  se 
descompone  y  deshace  en  polvo,  y  la  sosa  muestra  en  los  bordes 
el  verde  del  margancso.  Sobre  carbón  se  reduce  fácilmente  a  una 
liga  de  hierro  y  vólfran,  que  se  puede  separar  con  el  dcslame  del 
resto  del  carbón. 

Observación, — A  veces  chisporrotea  el  vólfran  fuertemente,  y 
se  parte  en  sus  hojillás:  entonéis  se  cubre  de  una  substancia  ama- 
rilla terrosa  endurecida  que  se  pudiera  pensar  que  era  ácido  túng- 
stico y  no  es  sino  arseniato  de  hierro:  este  mismo  vólfran  tratado 
al  fuego  de  reducción  da  mucho  olor  á  ajo. 
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Análisis  de  Bercelio:   Acido  túngstico    -        -    78,77 

Protoxido  de  hierro  -         18,32 
Protoxido  de  manganeso       6,22 
Siliza   .         -         -        -       1,25 
Se  halla  muy  comunmente  con  estallo  en  vetas  y  mantos;  mas 
también  lo  hay  sin  el  en  yetas  de  galena',  cuarzo,  &c.  que  arman 
en  vacia  gris.  En  la  isla  de  Roña  una  de  las  Hébrides  se  ha  des- 
cubierto en  uua  veta  de  granito  graneo  en  gneis.  También  se  ha 
hallado  en  Siberia  aon  berilos,  y  en  Norte- America  en  Huttington. 


TuNOSTATO   DE   PLOMO.    Pb  W\ 

Tungstate  of  Lead. — Scheelbleispath. 

En  prismas  muy  pequeños  de  base  cuadrada  apuntados  muy 
agudamente  en  los  estrémos,  y  agrupados  en  hacecillos,  ó  forman- 
da  conos.  Las  caras  de  los  prismas  curvas;  las  demás  lisas,  á  veces 
encostradas. 

Poco  trasluciente:  raspadura  blanca  agrisada.  P.  S. 

Al  soplete  da  humo  de  plomo,  y  se  funde  sobre  carbón  en  glóbu- 
lo cristalino  obscuro  y  de  aspecto  metálico,  que  se  reduce  á  pol- 
vo de  color  gris  claro.  Con  bí)rax  se  disuelve  sin  teñirse  á  la  lla- 
ma exterior,  y  en  la  interior  á  un  soplo  vivo  se  pone  amarillento, 
y  al  enfriarse  gris  y  opaco:  cuando  se  ha  disipado  el  plomó  se 
pone  rojo  obscuro  y  transparente  al  enfriarse,  como  el  ácido 
túngstico  puro.  La  sal  fosfórica  da  ¿  la  llama  exterior  vidrio  blan- 
co, y  en  la  interior  azul  y  transparente,  nunca  tan  limpio  como  el 
del  ácido  túngstico;  si  se  añade  mas  tungstato  se  pone  el  vidrio 
verdoso  y  al  ñn  opaco.  Con  sosa  da  muchos  globulitds  de  plomo. 

Análisis  de  Lampadio  citado  por  Bcudant: 

Acido  túngstico       -         -     52 
Oxido  de  plomo  -         48 

Se  halla  en  Zinnwald  en  Sajón  ia  sobre  cuarzo  y  mica  ó  metal 
de  estaño,  y  dieron  del  la  primera  noticia  Breithaupt  y  Lampadio: 
es  muy  escaso. 


Plomo  amarillo.  Pb  Mo^. 

Piramidal  Lead-Baryte,  M. — Molybdate  of  Lead,  Ph. — Gelb- 
bleierz,  W. — Plomb  molybdate,  H. 
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Amarillo  de  cera,  que  pasa  por  un  laclo  al  de  Hmon,  naranjada 
y  melado,  y  por  otro  á  j^ris  amarillento  y  pardo  cetrino. 

Rara  vez  en  masas,  diseminado  y  en  pegaduras;  por  lo'comun 
celular  y  en  los  cristales  de  la  fíg.  100  lam.  15. 

Los  cristales  pequeiSos  y  muy  pequeños,  solitarios  y  adherentet 
y  agrupados  en  forma  celular  y  en  escalas. 

Las  caras  a  y  P  lisas,  y  resplandecientes  6  lustrosas;  las  a  i 
veces  rayadas;  las  demás  ásperas. 

Por  dentro  de  lustroso  á  poco  lustroso  de  lustre  de  diamante, 
que  se  acerca  al  de  cera. 

Textura  hojosa  6  desigual  de  grano  pequeño  y  fino,  que  pasa  á 
conc6idea:  la  primera  tiene  cruceros  paralelos  á  las  caras  de  la  pi- 
rámide aguda  mas  claros  que  los  paralelos  á  las  de  la  obtusa,  y 
también  á  la  base  común:  fragmentos  algo  romos. 

De  trasluciente  á  trasluciente  en  los  bordes:  solo  algunos  cris- 
tales semitransparentes. 

Blando  de  3,  5  á  4:  poco  agrio:  quebradizo.  P.  de  6,  6  á  6,  S 
según  Br. 

Chisporrotea  mucho  al  soplete,  y  toma  un  amarillo  mas  obscu- 
ro que  luego  desaparece;  se  funde  solo  sobre  carbón  que  lo  absor- 
ve,  dejando  globulitos  de  plomo  en  la  superñcie.  Si  se  recoje  y 
se  lava  lo  que  se  ha  introducido  en  el  carbón,  se  consigue  una  mez- 
cla de  granos  de  plomo  y  de  molibdeno  6  de  simple  molibdeno 
de  plomo  de  lustre  metálico,  bien  que  no  es  maleable  ni  fusible. 
Con  bórax  da  con  facilidad  vidrio  poco  teñido  á  la  llama  exterior, 
y  en  la  interior  vidrio  transparente,  que  al  enfriai'se  se  pone  de- 
repente obscuro  y  opaco:  aplastado  con  las  pinzas  se  ve  que  es 
pardusco.  La  sal  fosfórica  da  fácilmente  en  poca  cantidad  vidrio 
verde,  como  el  ácido  molíbdico  solo:  mayor  porción  da  vidrio  ne- 
gro y  opaco.  Con  sosa  se  introduce  la  masa  en  el  carbón,  y  que- 
dan globulitos  de  plomo  en  la  superfície. 

El  análisis  de  Hatchett  se  aproxima  á  la  fórmula  como  el  de 
Kláproth,  á  saber:     Oxido  de  plomo    -        -     58,40 

Acido  molíbdico         -         38,00 
Oxido  de  hierro     -         -       2,08 

Se  halla  en  mantos  y  vetas  en  caliza  moderna  de  transición  con 
metales  de  plomo  y  zinc  y  espato  calizo,  rara  vez  en  rocas  primi- 
tivas con  las  mismas  substancias  y  con  malaquita.  Las  bellas  ta- 
blas cuadradas  de  Zimapan  biseladas  en  las  caras  laterales  de  pul- 
gada por  lado  y  del  mas  hermoso  naranjado,  están  embutidas  en 
arcilla  muy  penetrada  de  ocre  pardo,  revestida  en  partes  de  plo-^ 
mo  terroso  gris,  y  cubierta  en  otras  de  películas  y  racimos  muy 
pequeños  de  arseniato  de  plomo. 
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Oxido  de  cromo  vebdk. 

Chromocher,  Chromoxydul,  Bercelio. 

Varia  su  color  de  amarillo  bajo  hasta  verde  subido. 

Textura  de  granuda  hojosa  á  terrosa.  Peso  y  dureza  desconoci- 
dos. 

El  de  Francia  de  los  departamentos  Saone  y  Loire,  que  es  una 
mezcla  mecánica  de  oxido  de  cromo  con  cuarzo  y  rocas  de  tfansi- 
cion  pierde  el  color  al  soplete,  se  pone  casi  blanco,  no  se  funde  y 
muestra  una  superficie  escoriosa  que  parece  al  microscopio  como 
si  estuviera  compuesta  de  puntos  vitrificados  con  otros  no  fundi- 
dos. Con  bí>rax  se  extrae  el  oxido  de  cromo,  y  adquiere  el  vi«irio 
un  hermoso  verde:  el  pedacito  empleado  se  pone  blanco,  y  se  di- 
suelve con  mucha  dificultad.  Lo  mismo  le  sucede  á  la  snl  fosf^^ri- 
ca,  y  el  vidrio  con  igual  porción  de  materia  sale  menos  teñido  que 
el  de  bórax.  Es  menester  mucha  sosa  para  disolverlo,  y  aun  el 
vidrio  en  estado  fundido  es  opaco,  y  parece  después  de  frió  un 
esmalte  gris  verdoso  puerco. 

Obse7'vacion. — El  oxídulo  de  cromo  de  Elfdalen  que  se  cria 
probablemente  en  albite  hace  lo  mismo,  solo  con  la  diferencia  que 
produce  el  feldespato  con  que  está  mezclado.  Lo  mismo  sucede 
con  la  arcilla  con  qromo  de  Mürtanberg,  la  cual  á  un  buen  fuego 
se  funde  en  escoria  negra. 

Mr.  MTulloch  lo  halló  en  la  isla  Unst  de  las  de  Shetland  en 
los  huecos  y  revistiendo  al  hierro  cromado:  según  su  análisis  es 
el  oxido  de  cromo  mas  puro  que  se  conoce  en  la  naturaleza^  y  el 
mejor  para  pintar  sobre  esmalte  6  porcelana. 


F 

HiEBRO    CROMADO.      ^    ^  Cr. 

'  Octahedral  Crome-ore,  M.  y  Jam. — Chromeisenstein,  W. — Fer 
chromaté,  H. — Chromite,  Beudant. 

Del  negro  de  hierro  pasa  al  gris  de  acero  obscuro,  y  á  veces  á 
legro  de  pez. 

En  masas,  diseminado,  y  en  octaedros  regulares. 

Por  dentro  poco  lustroso  de  lustre  semimetálico. 

Textura  desigual  de  grano  pequeño  y  fino,  que  pasa  á  conc&w 
dea  pequeña  6  imperfecta:  tiene  crucero  imperfecto  paralelo  á  to- 
adas sus  caras,  y  segpn  Br.  que  lo  supone  rombal^  á  la  corta  diago»- 
nal. 

3P 
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Fragmentos  poco  agudos:  propende  á  formar  partes  granudas* 

Es  muy  característica  la  raspadura  parda  que  se  inclina  á  gris. 

D.  7:  agrio:  quebradizo.  P.  de  4,  1  á  4,  4,  segim  Br. 

No  se  altera  al  soplete  por  si  solo,  y  las  variedades  que  no  son 
atraídas  por  el  imán,  lo  son  despiMp  de  calentadas  al  fuego  de  re- 
ducción. El  bórax  y  la  sal  fosfórica  lo  disuelv^en  lentamente,  bien 
que  del  todo:  el  color  de  hierro  que  varia  á  la  llama  exterior  é  in- 
terior aparece  solo  mientras  el  vidrio  está  caliente;  pero  cuando  se 
ha  disipado  con  el  enfriamento,  se  muestra  el  hermoso  verde  del  cro- 
mo el  cual  se  observa  mejor  al  fuego  de  reducción,  y  mejor  aun  des- 
pués de  fundido  con  estaño.  La  sosa  ni  siquiera  se  tiñe  cuando  se 
funde  con  ella  en  la  hojilla  de  platina.  La  reducción  sobre  carbón 
despeja  al  hierro. 

El  de  Sibería  analizado  por  Laugier  di6: 

Hierro  oxidado      -        -  -     34 

Oxido  de  cromo           -        -  53 

Alumina        -        -         -  -     11 

Silíza          .        -         -        .  1 

Oxido  de  marganeso        -  -       1 

En  cintas  irregulares  y  en  ojos  en  serpentina,  y  en  cristales  los 
mas  hermosos  embutidos  en  ella  y  en  caliza,  como  en  Hoboken 
en  Nueva  Jersey,  New  Ha  ven,  &c. 

Este  f&sil  es  muy  apreciable  porque  del  se  extrae  el  oxido  de 
cromo  que  comunica  un  verde  muy  hermoso  á  la  porcelana;  tam- 
bién al  oleo  se  pinta  con  el,  solo  6  mezclado  con  otros  óxidos  de 
verde,  amarillo  y  rojo.  Su  principal  uso  es  para  sacar  el  amari- 
lio  de  cromo  tan  usado  en  los  tintes,  el  cual  se  prepara  mezclando 
las  disoluciones  de  cromato  de  potasa  y  nitrato  6  acetato  de  plomo. 

Parece  que  varia  la  proporción ;  y  así  el  de  Santo  Domingo  dio 
(FJl)^  Cr,  y  el  de  Báltimore  (FA)^  CK 


Plomo  bojo.  Ph  Cr^. 

Hemiprismatic  Lead  Baryte,  M. — Chromate  of  Lead,  Ph. — 
Rothbleierz,  W. — Kallochrom,  Hausm. — ^Plomb  chromate,  H. 
— Plomo  cromado  del  sistema  de  Bercelio  traducido  por  mi. 
— Crocoíte,  Beudant,  6  rojo  de  aurora.  * 

Rojo  de  jacinto  claro  ó  subido,  y  á  veces  bajo. 

*  El  plomo  amarillo  de  Zimapsn  6  molibdato  de  plomo  es  habltualmente 
rojo  de  aurora;  con  que  será  umbien  crocoitef  Cuanto  ha  enriquecido  la  stno- 
lúmia  hasta  con  nombres  harto  sonorosos,  como  Uberkite,  aperhUe? 
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Rara  vez  en  masas,  por  lo  común  en  pegaduras  y  en  loá  crista- 
les de  la  ñg.  101  lam^  15.  • 

Los  cristales  pequeños  delgados  siempre  adherentes,  sobrepues* 
tos  y  atravesados. 

Las  caras  laterales  rayadas  á  lo  largo;  las  /  al  través,  y  las  demás 
lisas,  y  de  lustrosas  á  resplandecientes. 

Lo  mismo  por  dentro  de  lustre  de  diamante. 

Textura  longitudinal  hojosa  plana  de  cruceros  claros  paralelos 
i  las  caras  del  prisma  rombal  oblicuo  y  á  la  corta  diagonal  g  según 
Br«:  la  transversal  desigual  de  grano  pequeño  pasando  á  concoi- 
dea pequeña  é  imperfecta. 

Fragmentos  poco  agudos:  mas  6  menos  trasluciente:  raspadu- 
ra entre  amarilla  de  limón  y  naranjada. 

Blando  3:  poco  agrio,  casi  dócil:  quebradizo.  P.  de  5,  8  á  6,  1. 

Por  si  solo  chisporrotea  y  salta  á  lo  largo  de  los  cristales,  toma 
un  color  mas  obscuro  que  cuando  se  enfria  desaparece,  y  se  funde 
sobre  carbón,  y  se  extiende  pudiéndose  reducir  la  parte  inferior 
con  el  humo  y  la  llama  que  son  propios  del  plomo:  la  parte  supe- 
rior es  una  masa  de  color  obscuro  que  da  polvo  rojo  pardusco  y 
no  se  pone  verde  al  fuego.  Poco  b()rax  tiñe  al  vidrio  d^verde,  y 
con  mayor  porción,  aunque  da  vidrio  verde  también  á  la  llama 
exterior,  sale  tan  cargado  de  puntos  obscuros  que  parece  opaco. 
Al  fuego  de  reducción  se  pone  obscuro,  y  después  de  frío  toma  el 
aspecto  de  esmalte  gris  verdoso.  La  sal  fosfórica  lo  disuelve  fácil- 
mente en  hermoso  vidrio  verde:  con  mas  porción  se  pone  el  vi- 
drio al  enfriarse  opaco  y  gris  ó  verde  agrisado.  La  sosa  sobre  car- 
bón da  un  globulito  de  plomo,  y  se  introduce  la  masa  en  el  carbón^ 
Sobre  platina  al  fuego  de  oxidación  da  una  masa  salina  fundida 
amarilla  obscura,  que  después  de  fría  es  amarilla,  y  al  fuego  de 
reducción  se  pone  verde. 

Su  análisis  dio  á  Pfafí*:  Oxido  de  plomo        68,3 

Acido  crómico      -    31,7 
el  cual  coincide  exactamente  con  la  fórmula  de  Bercelio. 

Se  ha  hallado  en  el  Ural  en  Siberia  con  hierro  pardo, pirita  común, 
oro  nativo,  plomo  verde,  galena  y  cuarzo  en  vetas  que  arman  en 
gneis,  y  en  el  Brasil  en  arenisca:  en  genei*al  es  escaso. 


Plomo  pabbo, 

Plomb  Phosphaté  de  todos  los  mineralogistas  hasta  ahora.-— Su-cro« 
matado  de  Zimapaa  mió. 

Fardo  de  clavo  claro  ú  obscuro,  que  ae  acerca  rara  vez  al  par- 
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do  de  bisando,  y  mas  comunmente  al  pardo  de  pelo;  también  gris 
amarillento  y  ceniciento. 

En  masas,  y  en  prismas  exágonos,  panzudos,  cortos  y  agrupa- 
dos parale! amenté  al  eje  6  de  otros  modos,  comunmente  pequeños 
y  muy  pequeños  y  adherentes:  nunca  se  han  visto  apuntados. 

Por  fuen  lisos  y  los  prismas  con  las  caras  laterales  excavadas 
cilindricamente  á  lo  largo,  y  de  lustrosas  á  resplandecientes  de 
lustre  entre  nácar  y  diamante. 

Por  dentro  poco  lustroso  de  lustre  de  cera. 

Textura  desigual  de  grano  pequeño  y  fino,  que  pasa  á  astillosa^ 
á  concoidea  pequeña,  y  á  igual. 

Fragmentos  poco  agudos:  propende  á  formar  barras  delgadas 
con  caras  de  separación  lustrosas. 

De  trasluciente  en  los  bordes  á  trasluciente. 

Semiduro  que  raya  al  plomo  verde  y  al  espato  ñuor;  y  así  por 
lo  menos  será  5,  5:  poco  agrio:  quebradizo,  r.  de  6, 6  á  6,  9  se^ 
gun  Kláproth  y  HaQy,  y  mas  pesado  que  el  verde. 

Ai  soplete  sobre  carbón  se  funde  fácilmente  con  efervescencia, 
dando  olor  de  ajo,  y  se  reduce  á  globulitos  de  lustre  metálico; 
pero  no  se  cuaja  en  vidrio  poliedro  como  el  verde. 

i)escotils  dio  su  análisis  en  los  Anuales  de  Chymiej  tom.  53, 
el  ano  de  1805,  como  sigue: 

Plomo  metálico -     69,0 

Oxígeno  supuesto       -»        -         -         -  5,2 

AciJo  crómico  -  -  -  -  •  16,0 
Oxido  de  hierro  indisoluble  en  acido  nitrico  3,5 
Acido  muriálico  seco     -         -         -         -       1,5 

£1  mió  publicado  en  mi  traducción  de  las  tablas  de  Kársten 
impresa  en  México  en  1804,  es  el  que  trae  Br.  en  sus  Caracteres 
del  sistema  mineral  en  la  pag.  187  con  el  nombre  de  Descotilsí 
saber:  Oxido  amarillo  de  plomo       -         -     80,72 

Acido  crómico  -         -         -         14,80 

Arsénico,  oxido  de  hierro,^  ^  .^ 

y  ácido  hidrociórico        >  "         ' 

En  el  dia  ha  cambiado  la  cosa,  pues  no  es  cromo  el  metal  del 
plomo  pjrdo  sino  vanadio^  el  mismo  mismísimo  que  yo  llame 
puiícromo  y  eritrono  en  la  pag.  61  de  mi  traducción  citada.  Allí 
expongo  el  trabajo  que  hice,  bastante  exacto  para  aquel  tiempo 
que  comuniqué  al  barón  de  Humboldt,  á  quien  suponía  bien  im- 
puesto en  las  caracteres  del  cromo,  y  así  le  fué  fácil  persuadirme  á 
que  lo  era  el  mió.  A  su  salida  de  México  le  di  sin  embargo  una  copia 
en  francés  de  mis  experimentos  para  que  los  publicase:  si  los  hu- 
biese juzgado  dignos  de  la  luz  publica,  habrían  excitado  la  curio- 
sidad de  los  químicos,  y  no  hubiera  tardado  treinta  años  en 
descubrirse  el  metal  nuevo  y  que  es  la  objeción  que  me  hacen 
ahora  sin  culpa  ningima  mia.  Ni  siquiera  enseñó  á  Descotils  b 
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copia  de  mis  experimentos,  pues  como  que  era  químico,  loshabria 
apreciado  mas,  ios  hubiera  repetido,  y  con  los  conocimientos  que 
tenia  del  cromo  que  á  mi  me  faltaban  le  habría -sido  fácil  deciiÜr 
que  era  diverso  metal.  Pasando  á  otra  cosa,  yo  caracterizé  al  de 
Zimapai»  de  plomo  pardo  por  su  semejanza  con  los  de  Ungria  y 
Bretaña;  y  ahora  salimos  con  que  Kérsten  ha.  analizado  el  de 
Poullaouen  y  es  fosfato  de  plomo:  si  sucede  lo  mismo  con  el  de 
Hodritsch  en  Ungria,  será  menester  concluir  que  hay  cuerpos  que 
son  al  contrario  de  los  isómeros  del  dia,  ó  del  carbón  y  el  dia- 
mante; es  decir  que  con  los  mismos  caracteres  tienen  diversos 
principios:  yo  supongo  que  no  se  analiza  ningún  plomo  verde  de 
ios  que  pardean. 

Se  halla  en  vetas  con  galena,  plomo  verde,  plomo  gris  terroso, 
&c. 


VOQUELINIA.  2  Pb  Cr^  +  Cu  Ct^. 
Chromate  of  Lead  and  Copper,  Ph, — Vauquelinit. 

Caracteres  de  Mohs:  color  verdinegro  y  aceituna. 

En  masas,  en  racimos  y  arriñonado,  y  en  pequeñas  tablas  rom- 
bales con  las  caras  anchas,  planas  y  lisas,  y  las  angostas  encorva- 
das, y  formando  gemelos  adheridos  paralelamente  á  la  larga  dia- 
gonal:  las  demás  ñgu ras  imitativas  ásperas  6  encostradas. 

Por  fuera  de  lustre  de  diamanta  6  mates:  por  dentro  de  lustre 
de  cera. 

Textura  concoidea  imperfecta  y  plana,  y  de  crucero  imperfec- 
to probablemente  lateral  según  Br. 

Poco  trasluciente  ú  opaca:  raspadura  verdegai. 

D.  de  3,  5  á  4,  5.  P.  de  6,  8  á  7,  2. 

Sobre  carbón  se  hincha  algo  y  se  funde  con  mucha  efervescen- 
cia en  una  bolita  gris  obscura  de  lastre  metálico,  con  otros  grani- 
tos metálicos  al  rededor:  al  fuego  mas  fuerte  de  reducción  no  se 
muda  la  mayor  parte  de  la  bolita.  (  oco  bórax  la  convierte,  con 
efervescencia  en  ^vidrio  verde  que  á  la  llama  exterior  se  queda  claro 
en  frió;  pero  á  un  buen  fuego  de  reducción  se  pone  al  enfriarse,  se- 
gún las  cantidades  rojo  transparente,  rojo  opaco  6  negro  entera- 
mente: el  color  rojo  que  proviene  del  cobre  se  manifiesta  mejor, 
añadiendo  algo  de  estaño.  Agregando  mucha  substancia  de  una 
vez  se  pone  el  vidrío  al  punto  negro.  La  sal  fosfórica  hace  lo  mis- 
mo. La  sosa  la  disuelve  con  efervescencia.  En  el  hilo  de  platina 
al  fuego  de  oxidación  da  vidrio  verde  transparente  que  después 
de  frió  se  vuelve  amarilla  y  opaco:  echando  una  gota  de  agua,  se 
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pone  amarilla  como  con  el  cromato  alcalino.  La  absorve  el  car- 
bón y  da  por  el  deslame  globulitos  de  plomo. 

Según  Bercelio  está  compuesta  de  Oxido  de  plomo     -    60,87 

Oxido  de  cobre      -    10,80 
Acido  crómico  -    «-    28,33 
Se  halla  en  Berezof  en  Sibería  con  plomo  rojo  y  verde,  y  se- 
gún dicen  también  en  el  Brasil  con  plomo  rojo. 


Acido  b&rico  hipratado.  BoAq. 

Prismatic  Boracic  Acid,  M. — Sassoline  or  Native  Boracic  Acid, 
Jam. — Borigcsáure,  Leonh. — ^Acide  Boracique,  H. 

Blanco  agrisado  y  amarillento:  en  tablas  y  hojillas  que  pare- 
cen prismas  cortos  rombales  y  divisibles  en  una  dirección:  de  las 
observaciones  de  Brcwster  se  infíere  la  forma  prismática  de  las 
tablitfls  exágonas;  también  en  granos  cristalinos  agregados  á  ve- 
ces on  costras,  de  lustre  de  nácar,  poco  traslucientes. 

Muy  blando  de  1  á  2:  algo  untuoso  al  tacto.  P.  1,  4S  de  Ber- 
celio. 

Sabor  acídulo,  luego  amargo  y  fresco,  y  al  fin  dulce. 

Se  funde  en  la  llama  de  la  vela,  dando  un  globulito  de  vidrio, 
que  se  electriza  por  frotamiento  negativamente  sin  necesidad  de 
aislarlo.  El  papel  de  fernambuco  en  que  se  pone  el  ácido  bórico 
con  una  gota  de  agua  pierde  su  color  en  media  hora  y  se  queda 
blanco:  el  de  cúrcuma  con  alcohol  se  pone  pardo.  Por  sí  solo  so- 
bre carbón  da  vidrio  claro,  pero  si  tiene  yeso  se  pone  el  vidrio 
opaco  al  enfriarse. 

Consta  de,  Acido  bórico    -        -    56,37 
Agua    -        -        -        43,63 
según  Bercelio,  y  el  cristalizado  tiene  45  por  100  de  agua. 

Se  precipita  de  las  aguas  termales  junto  á  Sasso  y  de  las  lagu- 
nas en  Toscana,  y  se  sublima  en  Volcanouna  de  las  islas  de  Lípa- 
ri  con  una  mezcla  casual  de  azufre  según  el  profesor  Stromeyer. 

Se  usa  para  hacer  bórax. 


Atino AR.  Nm  Bc^  +  \0  Aq. 

Prismatic  Bórax  Salt,  M, — Soude  Boratée,  H. — ^Bórrax  ó  bórax. 

Blanco  agrisado,  amarillento  y  verdoso,  y  también  gris  verdose 
y  verde  montaña.  ^ 
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En  los  prismas  rombales  oblicuos  de  la  fíg.  102  lam.  15.    • 
Comunmente  son  los  cristales  mas  sencillos  y  solo  tienen  las 
caras  r,  M,  P  6  M,  T,  P  y  o:  las  caras  oyr  rayadas  horízontalmen- 
te;  las  demás  lisas  6  ásperas,  y  cubiertas  de  una  costra  blanca, 
gris  6  parda.  Los  cristales  sueltos  y  de  varios  tamaños. 
Por  dentro  lustroso  de  lustre  de  cera. 

Textura  transversal  concoidea  plana  y  longitudinal  hojosa  de 
crucero  perfecto  en  la  dirección  de  M,  menos  claro  en  la  de  r. 
Semitransparente  de  doble  refracción  6  trasluciente. 
Blando  de  2  á  2,  5i  agrio:  quebradizo.  P.  1,  71. 
Sabor  dulce  alcalino  débil. 

Al  soplete  se  hincha  y  da  glóbulo  transparente.  Para  descubrir 
el  ácido  bórico  en  los  boratos  ha  dado  el  profesor  Tárner  el  méto- 
do siguiente.  Se  mezcla  una  parte  de  espato  flúor  bien  remolido 
con  4  i  de  bisulfato  de  potasa,  y  se  amasa  con  un  poco  de  agua 
una  parte  de  este  fundente  con  otra  de  la  prueba,  se  pega  al  hilo 
de  platina  y  después  de  seca  se  expone  á  la  llama  del  soplete  mas 
cerca  dey)ábilo  que  de  la  punta  de  la  llama  azul.  Después  de  fun- 
dida la  4Ua,  aparece  por  un  instante,  al  rededor  de  la  llama  un 
color  verde  puro,  que  luego  desaparece  y  no  vuelve  ma?,  y  por 
tanto  69  menester  observarlo  en  el  momento  de  la  fusión.  La  teo- 
ría de  esto  es  que  se  forma  ácido  fluobórico  que  es  expelido  y  tiñc 
la  llama  en  el  momento  en  que  se  volatiliza. 

Kláproth  sacó  de  su  análisis:  Acido  bórico      37,00 

Sosa     -         -     14,05 
Agua   -        -    47,00 
Se  halla  en  varias  partes  de  Persia  y  del  Tibet  en  la  superficie 
del  terreno,  y  disuelta  y  en  el  fondo  de  algunos  lagos,  y  según 
dicen  en  Ceilan,  y  con  abundancia  en  Potosí. 

El  atincar  se  usa  para  preparar  el  bórax  agregándole  mucha  so- 
sa, y  este  sirve  para  los  análisis  al  soplete,  paca  imitar  las  piedras 
preciosas,  para  soldar  metales,  &c. 


BORACINA.    M  Bo^, 

Tetrahedral  Boracite,  M. — Hexahedral  Boracite,  Jam.  y  Octahe- 
dral  Boracite  del  manual,  M. — Magnesie  Boratée,  H. — ^Falsa- 
mente borato  calizo  mió  de  antes,  y  cuarzo  cúbico  de  algunos. 

Color  blanco  verdoso  ó  agrisado:  del  último  pasa  á  gris  de  humo, 
amarillento  y  verdoso:  el  gris  amarillento  se  acerca  á  pardo  cetri- 
no y  de  madera,  y  el  gris  verdoso  á  amarillo  de  azufre  bajo. 

Solo  cristalizada  como  la  fig.  103  lam.  16. 
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LfOS  cristales  embutidos  solitarios,  pequeños  y  muy  pequeños, 
rara  vez  se  acercan  á  medianos. 

Su  superficie  lisa  6  poco  áspera,  y  resplandeciente  (>  lustrosa. 

Por  dentro  lustrosa  de  lustre  de  vidrio  que  tira  á  diamante. 

Textura  concoidea  pequeña  é  imperfecta  que  pasa  á  desigual  de 
grano  pequeño;  y  asi  se  parte  imperfectamente  en  octaedros. 

Mas  6  menos  trasluciente,  rara  vez  llega  á  transparente. 

D.  de  9  á  9,  5:  algo  agria:  quebradiza.   P.  de  2,  8  á  2,  9. 

Segim  los  experimentos  ópticos  del  Dr.  Brewster  tiene  un  eje 
de  doble  refracción  positivo  como  el  cuarzo,  y  en  la  dirección  de 
uno  de  sus  ejes  romboedros,  6  que  van  de  un  ángulo  al  diame- 
tralmente  opuesto.  Es  una  excepción  bien  curiosa  de  la  ley  casi 
general  de  que  ios  cuerpos  de  forma  tesular  solo  tienen  simple  re- 
fracción. 

Se  electriza  con  el  calor  con  la  particularidad  de  que  los  cuítro 
extremos  de  los  ejes  romboedros  son  positivos,  y  los  otros  cuatro 
negativos:  estos  son,  según  HaQy,  las  esquinas  enteras  del  cubo, 
6  las  truncadas  con  mas  de  una  cara,  como  las  g  de  la  §gura. 

Sobre  carbón  se  funde,  se  hincha  y  con  dificultad  saMfel  glóbu- 
lo transparente:  se  cristaliza  al  enfriarse,  de  suerte  que  toda  la 
superficie  se  eriza  de  agujas  cristalinas:  el  vidrio  es  amarillento 
en  caliente,  y  blanco  y  opaco  en  fria  El  bfrax  4a  disuelve  fácil- 
mente en  vidrio  claro  de  color  de  hierro.  La  sal  fosfórica  da  tara- 
bien  vidrio  claro  capaz  de  ponerse  opaco  con  el  soplo  á  pausas;  j 
con  mas  materia  se  vuelve  opaco  por  sí  mismo  al  enfriarse.  Usan- 
do la  cantidad  necesaria  de  sosa,  para  conseguir  un  vidrio  trans- 
parente se  cristaliza  al  enfriarse  con>  grandes  caritas  tan  hermosa! 
como  las  del  fosfato  de  plomo:  con  mas  sosa  sale  un  vidrio  claro 
que  ya  no  es  cristal izable,  y  no  es  mas  que  una  disolución  de  mag- 
nesia en  vidrio  de  bítrax. 

Según  Pfaff  está  compuesta  de  Acido  bórico    -  64,55 

Magnesia     -         -         30,68 
Oxido  de  hierro  0,57 

Siliza        -        -  2,27 

Se  halla  en  cristales  embutidos  en  yeso  compacto,  y  pocas  ve- 
cea  en  anhidro  en  Luneburgo  en  Brunswick/ y  en  Holstein:  se 
descompone  al  aire  y  deja  las  impresiones. 


Datolita.  Ca  Bas  +  Ca  S^  +  Jiq. 
Prismatic  Dystome-Spar,*  M. — Borate  of  Lime^  Ph. — ^Datolith; 

*  Difieil  de  partir. 
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W. — Esmarckite  por  su  descubridor. — Chaux  boratée  silíceuse, 
H. 

Blanca  verdosa  clara  ú  obscura,  que  rara  vez  tira  á  blanca  agri- 
sada. 

En  masas  y  en  los  cristales  de  la  fig.  104  lam.  16.  Las  caras  a 
rayadas  en  tres  direccione.*»,  las  del  prisma  verticalmcnte,  y  las  de- 
más ásperas. 

Los  cristales  pequeños  y  muy  pequeílos,  rara  vez  medianos, 
agrupados  y  lustrosos.  . 

Por  dentro  entre  lustrosa  y  poco  lustrosa  de  lustre  de  cera. 

Textura  entre  desigual  de  grano  fino  y  concoidea  imperfecta, 
pasando  de  una  á  otra;  pero  según  Br.  tiene  crucero  imperfecto 
paralelo  á  la  base  y  á  las  caras  del  prisma. 

Fragmentos  poco  agudos:  la  que  está  en  masas  tiene  partes 
granudas  grandes,  medianas  y  pequeñas.* 

Fuertemenle  trasluciente,  y  algunos  cristales  transparentes  de 
doble  refracción. 

Semidura  de  6  á  6,  5:  algo  agria:  quebradiza.  P.  de  2,  9  á  3. 
Esta  y  la  siguiente  de  Arendahl  dan  alguna  agua  en  el  matra- 
cito.  Sobre  carbón  se  hinchan  algo  como  el  bórax,  y  se  funden 
en  vidrio  transparente,  que  según  la  pureza  de  la  prueba  es  blan- 
co, algo  rosado  6  verde  de  hierro.  El  bórax  las  disuelve  fácilmente 

'en  vidrio  claro  con  los  colores  dichos  6  sin  ellos.  La  sal  fosfórica 
las  disuelve,  dejando  un  esqueleto  de  silí/a:  añadiendo  mas  de  la 

'materia  que  se  prueba  "resulta  vidrio  opaco,  que  se  vuelve  al  fin 
blanco  de  esmalte;  Poca  sosa  da  vidrio  claro;  echando  mas  se 
pone  opaco  al  enfriarse,  y  con  mas  aun  se  introduce  todo 
en  el  carbón.  Con  yeso  se  funde  con  mas  dificultad  que  el  es- 
pato flúor,  y  la  bolita  clara  conserva  su  transparencia  después  de 
ífria.  Con  la  disolución  de  cobalto  sale  un  vidrio  azul  no  transpa- 
rente. 

La  de  Arendahl  dio  á  Vauquelin:  Siliza     -  -     36,66 

Cal      -         -         34,00 

Acido  bórico  -     21,67 
Agua  -         -  5,50 

Se  halla  en  Noruega  en  un  manto  de  hierro  magnético  en  gneis 
con  espato  calizo,  flúor,  cuarzo,  y  á  veces  hornblenda  y  prehnia; 
y  en  Nueva  Jersey  en  los  huecos  de  basalto  con  apofilita,prehnia, 
cstiibita,  &c.;  y  la  humboldciaen  cocos  de  ágata  en  el  Seisseralpe 
en  el  Tirol,  y  cintas  irregulares  en  roca  verde  junto  á  Edim.burgo* 

. 

*  Foresta  división  se  ha  IlamAdo  datollta:  no  m  como  dice  Phillips  que 
viene  del  griega  que  significa  ittrbia. 

3Q 
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BoTRiOLiTA,  (6  en  racimos).  3  Ca  S^  +  Ca  Bc^  +  2  wíy. 

Botryolith,  W. — Chaux  boratée  siliceuse  concretionnée-inamme- 
lonée,  H. 

Blanca  ai^risada  y  amarillenta,  que  pasa  á  gris  amarillenta  y  al 
de  perla  bajo,  que  rojea  mucho  á  veces.  Estos  colores  están  en 
listas  muy  delgadas  y  concéntricas. 

"En  pequeños  ri ñones  y  racimos,  y  aun  en  bolas  sueltas. 

Su  superficie  á  veces  granosa  y  mate,  6  poco  centellante. 

Por  dentro  casi  mate,  pasando  rara  vez  á  centellante,  y  entoo" 
ees  de  lustre  de  seda. 

Textura  fibrosa  fina  y  recta,  divergente  en  ramilletes  y  estrellas. 

Partes  separadas  granudas  esquinadas  y  pequeñas  cortadas  por 
otras  testáceas  muy  delgadas,  y  encorvadas  en  la  dirección  de  la 
superficie:'  según  esto  propende  á  la  estructura  de  la  hematita. 

Trasluciente  en  los  bordes,  pasando  rara  vez  á  serlo  casi  del  to- 
do. 

Semidura:  poco  agria:  quebradiza.  P.  2,  8. 

Su  análisis  dio  á  Kláproth;  Siliza     *        -     36,0 

Cal  -  -  39,5 
Acido  b6rico  -  13,5 
Oxido  de  hierro  1,0 
Pérdida     -    .       6,5 

Se  cría  con  la  datolita.  Hausmann  cita  una  especie  de  esta  que 
llama  tet^osa,  llamando  fibrosa  á  la  otrac  dice  que  es  blanca  de 
nieve,  en  pequeños  racimos,  mate,  y  de  textura  terrosa,  y  que  se 
cria  junta  con  la  fibrosa. 


TURMAI/INA. 

Rhombohedral  Tourmaline,  M. — Tourmaline,  H. 

Roja  de  carmin,  de  cochinilla,  de  un  color  medio  entre  rojo  de 
albércbigo  y  rosado,  de  rojo  carmesí,  columbino  y  violado  puerco; 
azul  de  ultramar,  de  prusia  obscuro,  de  añil  y  de  patos:  verde 
puerro,  verde  yerba  claro,  pistacho  y  aceituna,  y  de  color  pardo 
de  hígado,  cetrino  y  rojizo,  que  casi  pasa  al  rojo  d^  jacinto:  estos 
son  á  veces  tan  obscuros  que  mirados  por  la  base  los  cristales  pa- 
recen negros,  y  solo  perpendicularmente  al  eje  se  descubre  su  co- 
lor verde,  pardo  ó  rojo,  sobre  todo  en  las  de  España  y  del  Tirol; 
y  así  son  un  byen  ejemplo  del  dicroismo.  Las  verdes,  azules  y 
rojas  suelen  ser  de  colores  claros  y  vivos* 
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Muy  rara  vez  en  masas;  lo  común  es  hallarse  en  pequeños  pe- 
ilazos  romos  y  granos  aplastados  que  son  rodados,  y  en  los  crista- 
les de  la  fíg  Í05  hm.  16  let  b  y  c. 

A  veces  tiene  el  prisma  quince  caras,  por  agregarse  las  alternas 
de  un  prisma  dodecágono,  con  aristas  laterales  agudas  y  obtusas 
alternativamente,  de  suerte  que  parecen  cilindricos.  La  letra  c  es 
un  ejemplo  de  doble  confíguracion,. pues  en  un  extremo  estancas 
caris  n  y  P  y  la  terminal  K,  y  en  el  inferior  solo  las  n  y  la  K. 

Los  prismas  son  largos  y  delgados,  á  veces  eii  agujas,  y  tal  cual 
vez  gruesos  y  cortos;  grandes,  medianos  y  pequeños,  por  lo  co- 
mún embutidos,  rara  vez  adherentes. 

Sus  caras  laterales  fuertemente  rayadas  á  lo  largo,  y  las  termi- 
nales lisas  6  ásperas  en  un  extremo  y  lisas  en  otro,  y  varian  de 
resplandecientes  á  poco  lustrosas. 

Por  dentro  resplandeciente  6  lustrosa  de  lustre  de  vidrio. 

Textura  concoidea  pequeña  y  casi  perfecta,  apareciendo  su  con- 
vexidad en  el  extremo  positivo  y  la  concavidad  en  el  negativo; 
también  propende  á  hojosa  con  crucero  poco  claro  paralelo  á  las 
caras  del  prisma  «,  é  imperfecto  paralelo  á  las  del  romboedro  pri- 
mitivo. 

Fragmentos  agudos:  la  roja  en  masas  tiene  partes  en  barras  del- 
gadas. 

*     Varia  desde  transparente  hasta  casi  opaca;  la  que  tira  á  blanca 
es  perfectamente  transparente. 

D.  de  8,  75  á  9,  25:  muy  quebradiza.  P.  de  3  á  3,  15  de  Wér- 
ner. 

Bercelio  las  ha  querido  distinguir  por  sus  bases,  y  asi  la  roja 
de  Siberia  (rubell¿¿e,  daourlley  siberitej  tiene  3, 81  y  4,  45  por 
100  de  potasa  y  litina:  la  azul  de  Uton  (indícolitej  4,  30  de  liti- 
na:  la  verde  de  Chesterfícid  tiene  4,95  de  sosa;  y  la  parda  de  San 
Godardo  5,  99  de  magnesia  y  7,  77  dé  oxídulo  de  hierro,  por  lo 

3ue  ya  se  acerca  al  chorlo  negro,  que  es  el  que  tiene  mas  oxídulo 
e  hierro;  por  el  contrario  se  ve  que  la  roja  está  teñida  por  el 
oxido  de  marganeso;  y  9  partes  de  ácido  bórico  por  100  que  tie- 
ne la  de  Groenlandia  según  Gruner  no  han  de  ser  accidentales,  de 
lo  que  yo  infiero  dos  cosas:  primera,  que  los  colores  no  son  tan  in- 
diferentes en  las  piedras, como  se  quiere;  y  segunda,  que  con  el 
tiempo  formaran  especies  diversa?  por  lómenos  la  verde,  azul^ 
.  roja  y  parda:  no  Hablo  (le  la  negra  qne  para  mi  es  género  diverso 
porque  24  por  100  de  oxídulo  de  hierro,  y  6  de  potasa,  pesan 
mucho  en  la  balan/a. 

Al  soplete  las  que  tienen  Htina  se  hinchan  y  toman  el  aspecto 
de  escorias  sin  fundirse;  las  que  tienen  sosa  se  hinchan  mas,  y 
solo  se  fundjn  en  los  bordes;  y  las  que  tienen  cal  se  hinchan  mu- 
cho, y  producen  escoria  blanca  &  esmalte.  La  roja  y  verde  clara 
iel  Brasil  con  bórax,  hacen  alguna  efervescencia,  se  ponen  blan- 
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cas  de  leche,  y  se  disuelven  lenta  y  difícilmente  en  vidrio  claro 
y  bliinco.  La  sal  fosfórica  hnce  lo  mismo  mientras  que  mengua  el 
pedacito,  y  el  vidrio  se  opiliza  al  enfriarse.  Con  sosa  se  funden 
con  mucha  diñcultad  en  vidrio  opaco.  En  la  hojilla  de  platina  se 
ponen  de  un  verde  obscuro. 

Adquiere  con  el  calor  electricidades  contrarias  en  sus  extre-* 
mos,  siendo  el  mas  sencillo  8  de  menos  caras  el  negativo:  las  par- 
das son  las  mas  eléctricas:  estas  son  principalmente  las  que  corta- 
das en  laminitas  paralelamente  al  eje  absorveh  uno  de  los  rayos 
polarizados,  y  son  por  tanto  muy  útiles  para  observar  la  polariza- 
ción de  los  fósiles. 

Las  rojas  de  Siberia  se  hallan  con  cuarzo  en  cintas  qiífe  arman 
en  granito  de  grano  fino:  verdes  envolviendo  á  rojas  y  á  negras  las 
hay  según  Gibbs  coft  cuarzo  y  albite  en  Massachusetts  en  Norte- 
América:  esto  probará  no  que  sean  una  misma  especie,  sino  que 
la  verde  es  mas  nueva.  También  un  mismo  cristal  es  rojo  y  ver-r 
de  á  un  tiempo,  6  azul  de  patos  en  un  extremo  y  rojo  en  otro.  Lia 
par  Ja  de  San  Godardo  está  en  dolomía:  los  mayores  cristales  y 
mas  netos  se  crian  en  pegmatita  6  granito  gráfico. 


Chorlo  negiio^ 
'    GemeinerSchorl,  Werner. 

Negro  do  terciopelo,  rara  vez  agrisado  yáe  pez. 

En  masas,  rara  vez  diseminado  y  en  pedazos  rodados,  á  veces 
cristalizado  en  prismas  triangulares  de  caras  planas  y  c&ncavas  6 
convexas,  y  apuntados  muy  obtusamente  con  tres  caras  que  en  un 
extremo  corresponden  á  las  caras  del  prisma,  y  en  otro  á  las  aris- 
tas; y  en  una  especié  de  dodecaedros  rofnbales  truncados  á  veces 
en  his  aristas  alternas, 

Son  medianos  y  pequeños,  á  veces  en  agujas  y  están  embutidos. 
Sus  caras  fuertemente  rayadas  á  lo  largo,  las  terminales  lisas,  y 
lustrosas  6  poco  lustrosas. 

Por  dentro  también  lustroso  y  poco  lustroso  de  lustre  de  vidrio. 

Textura  entre  conc6idca  pequeña  imperfecta  y  desigual  de  gra- 
no grueso  y  pequeño. 

Fragmentos  algo  agudos.  El  que  está  en  masas  consta  siempre 
de  partes  separadas  en  barras  delgadas  y  muy  delgadas,  rectas  pa- 
ralelas f)  divergentes  en  estrellas  y  ramilletes,  6  curvas  con  todo 
género  de  curvaturas:  á  veces  están  agrupadas  en  otras  barras 
gruesas  y  cuneiformes:  muy  rara  las  tiene  granudas,  medianas  y 
pequeñas.  La  superficie  de  las  barras  rayada  á  lo  largo  y  lustrosa. 
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Siempre  opaco:  raspadura  blanca  agrisada. 
D.  8,  75:  muy  quebradizo  al  través.  P.  3,  1  á  3,  2. 
También  se  electriza  con  el  calor,  mas  no  en  el  grado  que  la 
turmalina;  y  Br.  ha  observado  cristales  rajados  al  través  y  llenas 
las  rajas  de  cristal itos  de  cuarzo;  pero  solo  adhercntes  al  extremo 
positivo  por  lo  común  convexo  y  nunca  al  negativo,  en  prueba  de 
ser  negativa  la  electricidad  del  cuarzo. 

Sobre  carbón  se  funde  el  de  Karingbricka  con  mucha  hincha- 
zón, y  se  pone  blanco:  la  parte  esponjada  se  funde  con  trabajo  en 
bola  semitransparente  gris  amarillenta.  Con  bí)rax  se  funde  fácil- 
mente, y  con  alguna  efervescencia,  en  vidrio  claro  que  tiene  un 
ligero  tinte  de  hierro  mientras  está  caliente.  Con  sal  fosfórica  se 
descompone  fácilmente  con  mucha  efervescencia,  dejando  un  es- 
queleto de  siliza,  y  la  bolita  se  ppaliza.  Con  sosa  forma  con  mu- 
cho trabajo  un  vidrio  duro  de  fundir,  que  con  mas  sosa  se  vuelve 
mas  infusible.* 
El  análisis  del  de  Eibenstock  dio  á  C.  G.  Gmclin: 

Siliza  -  .  -  -  33,05 
Alumina  .  -  -  38,23 
Sosa  y  potasa  -        -       3,17 

Oxídulo  de  hierro        -         23,86. 
Acido  bórico  -         -       1,89 

Cal  ...  0,86 

Se  halla  en  rocas  primitivas  incorporado  en  ellas,  como  en  gra- 
nito, gneis,  y  tal  cual  vez  micapizarra  y  pizarra,  y  también  en 
mantos  y  vetas  con  estaño  y  en  piedras  de  fragmentos,  porque 
sus  cristales  rotos  están  reunidos  otra  vez  con  cuarzo. 

La  aphridta  de  d^A'ndrada  que  se  cria  en  Noruega  es  un  chor- 
lo, que  parece  apuntado  con  cuatro  caras  por  ser  el  truncamiento 
lie  una  esquina  mayor  que  las  caras  de  apuntamiento. 
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Prismatic  Axiñite,  M.  y  Jam, — Thumerstein  6  Tumia  de  antes. 
— Chorlo  violado  de  algunos. 

Del  pardo  de  clavo^  pasa  por  un  lado  á  azul  de  ciruela,  y  por 
otro  á  gfris  de  perla  y  á  gris  verdoso  y  ceniciento,  que  se  acerca 
i  veces  á  negro  agrisado:  su  tinte  verde  proviene  de  clorita  mez- 
clada. 

•  Este  soplete  no  e»  de  chorlo  nej^ro. 

t  Huüy  le  dló  este  nombre  por  U  forma  de  hacha  de  sus  cristales. 


En  masas,  diseminada,  celular  y  en  los  cristales  de  la  fig.  10€ 
lam.  16.  Hartmann  trae  otras  dimensiones  que  Haidinger. 

PconM     -     135° 
Pcon  T     -     140^11' 
TconM     .     116°  54' 
Las  caras  del  prisma  romboidal  oblicuo  rayadas  paralelamente 
á  las  aristas  terminales  cortas  6  largas,  y  las- de  trancamienlo  lisas: 
en  los  cristales  teñidos  por  la  clorita  no  se  notan  según  Hauy  ta- 
les estrias  y  en  gieneral  son  mas  regulares,  de  suerte  que  una  subs- 
tancia estraña  contribuye  á  la  mayor  regularidad  de  la  forma,  lo 
que  ya  habia  observado  Dolomieu  en  otros  f 6siles,  y  Beudaat  en 
sus  experimentos  con  las  sales. 

Los  cristales  por  fuera  resplandecientes. 
Por  dentro  de  lustrosa  á  poco  lustrosa  de  lustre  de  vidrio,  que  se 
inclina  algo  al  de  cera. 

Su  textura  las  mas  veces  desigual  de  grano  pequeño  y  fino,  pa- 
sando á  astillosa  y  á  concoidea  pequeña:  también  hojosa  encubier- 
ta? de  triple  crucero  lateral  de  diversos  lustres,  dos  bastante  cla- 
ros según  Br. 

La  que  está  en  masas  tiene  partes  testáceas  confusas  delgadas  j 
algo  curvas,  coq  las  caras  de  separación  ra^'adas  y  lustrosas. 

Los  cristales  transparentes  de  simple  refracción,  y  en  masas 
trasluciente  del  todo  6  en  los  bordes. 

D.  de  8,  75  á  9:  muy  quebradiza.  P.  de  3,  2  á  3,  3. 
Se  electrizan  por  el  calor  según  Haüy  las  variedades  que  tienen 
diversa  forma  en  los  extremos  opuestos  de  las  cristaleis. 

Al  soplete  se  funde  hinchándose  y  da  vidrio  verde  obscuro  qoe 
se  ennegrece  á  la  llama  de  oxidación  por  el  oxido  de  niarganeso. 
El  bórax  la  disuelve  fácilmente:  el  vidrio  está  teñido  por  el  hier- 
ro, mas  puede  tomar  á  la  llama  exterior  un  color  de  amatista  su- 
cio.' Con  la  sosa  se  pone  primero  verde,  y  se  funde  después  en 
vidrio  negro  casi  de  lustre  metálico.  En  la  hojilla  de  platina  da 
fuerte  reacción  de  margancso. 

Túrner  dice  que  con  sulfato  de  amoniaco  y  espato  flúor  ha  con- 
seguido color  verde  en  la  llama,  que  es  un  indicio  de  ácido  bó- 
rico. 
La  de  Oisans  dio  por  el  análisis  á  Wiegmann: 

Sil  iza       -         -        -     45 
Cal       .     •    -        -         12,5 
Alumina  -         -     19 

Oxido  de  hierro     -         12,25 
Oxido  de  marganeso         9 
Acido  bórico  -  2 

Magnesia  -         -       0,25 

Se  halla  en  mantos  la- que  está  en  masas  con  espato^  calizo,  clo- 
rita, pirita  arsenical,  blenda  negra^  &c.,  y  la  cristalizada  en  vetas, 
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QOii  pistacia  6  epidota,  siempre  en  rocas  primitivas.  En  Xongs- 
bcrg  en  Noruega  se  halla  cristalizada  con  espato  calizo,  carbón 
lustroso  apizarrado?  plata  nativa  y  galena.  Los  mas  bellos  crista- 
les son  del  Delfínado  de  antes,  de  Saboya,  Ungria  y  Cbrnuallis,  don- 
de forma  también  una  roca  particular  con  granate  y  turmalina^. 


Gas  acido  cabb&nicq. 

P.  1^  519  de  B¡ot  y  Arago  suponiendo  el  del  aire  atmosférico  1. 
Comunica  su  sabor  aí  agua  que  lo  disuelve,  adquiriendo  la  propie- 
dad de  hacer  espuma,  y  precipitar  el  agua  de  cal,  de  barita,  &c. 

Adamas  de  hgroiia  del  cañe  junto  á  Ñapóles  se  ha  hallado  en 
una  cueva  de  una  montaña  de  p6r&do  en  Transilvania,  y  en  algu- 
nas minas,  como  en  Méxicq  en  la  de  Vallecillo,  donde  á  cada  bar- 
reno que  iba  á  dar  á  alguna  oquedad  de  cristales  de  carbonato  de 
plomo  salia  un  chorro  tan  violento  que  sino  huian  pronto  los 
operarios  perecian,  por  lo  que  está  abandonada.  Estos  cristales  se 
formarian  á  una  temperatura  muy  baja,  y  el  ácido  carbónico  esta^ 
ria  en  estado  de  liquidez. 


Sosa  carbonatada. 

• 
Kitrum  6  Natrum  de  los  antiguos. — Hemiprismatic  Natron-Salt, 
M. — Soude  carbonatée  H. — Carbonatode Natrón. — Álcali  mi- 
neral nativo. — Tequezquite  de  México.^ 

I.  Semipbismatica.  Na  C^  +  J2q. 

Blanca  agrisada,  á  veces  amarillenta,  por  estar  mezclada  con 
otras  sul)stancias. 

En  masas,  en  costras,  en  copos,  en  forma  harinosa,  y  muy  rara 
vez  en  octaedros  romboidales  enteros  6  truncados  en  los  vértices 
según  Hauy,  y  según  Br.  en  prismas  rombales  oblicuos,  y  divisi- 
bles en  una  dirección  lateral. 

Be  lustre  de  vidrio:  muy  blanda  de  1  á  1,  5.  P.  1,  42  según 
Mohs. 

Sabor  punzante  alcalino.  Hace  efervescencia  con  los  ácidos. 

El  carbonato  de  natrón  y  la  trona  se  portan  como  la  sosa  que  se 
usa  como  fundente.  Harkort  se  ha  aprovechado  de  la  observación 

*  Sosa  6  barrillik  se  llama  la  que  se  saca  dé  las  cenixas  de  las  Salsolas  y  Sali- 
corniM  quemadas. 
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ie  Lampadió  que  el  oxido  de  niquelo  se  pone  czul  con  el  vidrio 
de  potasa  diferente  del  azul  de  cobalto,  ypardx)  con  el  vidrio  dt 
sostty  para  distinguir  los  dos  álcalis.  No  hay  mas  que  disolver 
oxido  de  niquelo  en  bórax,  y  al  vidrio  pardo  agregar  algo  de  sali- 
tre, feldespato  6  cualquiera  substancia  que  contenga  potasa,  y  por 
poca  que  sea  la  porción  que  se  eche,  sale  el  vidrio  azulado.  La 
presencia  de  la  sosa  no  impide  esta  reacción.     . 

Consta  según  Beudant  el  de  las  orillas  del  Lago  blanco  en  Un- 
gria  de  Sosa    -        •        -         -     50,2 

Acido  carbónico        -        35,1. 
•   Agua  ...         -     14,7 

Es  muy  común  en  eflorescencia  en  la  ^üperñcie,  en  cavernas 
naturales,  y  en  la  orilla  de  los  lagos  en  Egipto,  Ungria  y  Mé^^ico 
junto  con  sal  marina  en  terreno  traquítico  ó  margoso,  cuyo  carbo- 
nato de  cal  se  pensaba  que  habla  contribuido  á  su  formación,  como 
resultado  de  la  descomposición  de  la  sal  marina,  pero  la  reflexión  de 
Beudant  es  muy  oportuna.  Siendo  la  fórmula  del  carbonato 
Ca  C  *  y  la  de  la  sal  marina  Na  Ch*,  no  puede  resultar  la  trona 
que  es  Na  C\  y  esta  pierde  su  exceso  de  ácido  expuesta  al  soL 
Y  así  piensa  que  la  trona  es  la  que  está  disuelta  en  los  lagos  pri- 
mitivamente, y  que  de  su  descomposición  «resulta  la  Ncf  C*.  Se 
piensa  también  que  estas  aguas  han  sido  elevadas  á  la  superficie, 
de  una  gran  profundidad. 

Sub  usos  son  inmensos  tanto  en  su  estado  natural  como  purifica- 
da para  hacer  jabón  y  cristal,  para  teñir,  blanquear,  lavar,  &c. 

II.  Prismática. 

Evaporando  á  una  temperatura  de  77°  á  104°  de  Fahrenheitt 
una  disolución  bien  saturaxla  de  carbonato  de  sosa,  ó  dejándola 
enfriar  muy  lentamente,  se  copsiguen  hermosos  cristales  de  efta, 
y  con  la  disolución  menos  saturada,  ó  dejándola  enfriar  rápida- 
mente resulta  la  anterior.  Parece  que  la  diferencia  está  en  el  agua, 
que  por  ser  menos  hará  que  np  se  descomponga  al  aire  tan  pronta 
y  fácilmente  como  la  otra.  Así  es  que  dice  Mohs  que  cuamlo  se 
hallan  ambas  juntas  en  la  sosa  del  comercio,  los  cristales  de  h  ul- 
tima están  todavia  frescos  dentro  de  las  oquedades,  y  los  de  la  co- 
mún reducidos  á  polvo  ó  eflorecidos. 


Trona.  Na  Cs  -f  t^q. — Urao,  Beudakt. 

■ 

Blanca,  que  tira  á  gris  amarillenta.  En  costras  y  granos  crista- 
linos. 
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Las  caras  n  y  M  lam.  16  ñg.  109  lisas:  la  P  rayada  horízon- 
talmente:  de  lustre  de  vidrio. 

Textura  concoidea;  pero  crucero  muy  perfecto  por  M:  parles 
en  barras  delgadas  y  divergentes. 

De  transparente  á  trasluciente:  dócil.  D.  1,  5  según  Wálchner.- 

Tiene  según  Beudant  la  de  Berberia:       Sosa      -        -     íí^-.o^ 

Acido  carbónico  40  13 
Agua     -         -     2U24 

Se  halla  en  Trípoli  junto  k  Fezzan  en  la  superficie  del  ttm no, 
y  en  América  eñ  Lagunilla  á  una  jomada  de  xMérida  en  nn  butico 
poco  grueso,  arcilloso  con  fragmentos  de  arenisca  secundaria  cu- 
bierto por  la  capa  que  tiene  los  cristales  de  la  siguiente. 


Gat  Lussacia.   Ca  C^  +  NaC^  +  5  jíq.  . 

Calentándola  se.  vuelve  opaca  y  chisporrotea:  sobre  carbón  se 
funde  prontamente  en  glóbulo  opaco,' que  una  vez  formado  no  su- 
fre alteración,  y  obra  como  alcalino. 
Está  compuesta  según  Boussingault  de 

Carbonato  de  cal     -     -     31,39 
Carbonato  de  sosa      -       33,96 

Agua 32,520 

Alumina     -    -    -    -        1,00 

Pérdida 1,45 

Se  cria  junto  k  Mérida  en  Colombia  en  el  pueblo  de  la  Lagimi- 
ila  en  cristales  sueltos  muy  abundantes,  que  llaman  los  naturales 
clavos,  en  la  arcilla  que  cubre  á  una  capa  de  urao  en  el  fondo  de 
una  laguna. 


VlTBRINOA.    Ba  C\ 

Dí-prismatic  Hal-Baryte,  M. — Rhomboidal  Baryte  or  Witherite,* 

Jam. — Baryte  carbopatée,  H. 
« 

Blanca  agrisada  y  amarillenta,  rara  vez  de  leche;  y  pasa  de  la 
primera  á  gris  amarillenta  y  aun  á  azulada»  con  manchas  ue  ama* 
rillo  de  ocre  bajo. 

A  veces  en  masas;  por  lo  común  en  grandes  bolas  y  ríñones 
que  pasan  a  racimos,  celular,  cariada  y  en  los  cristales  de  la  fig. 
170  lam»  23. 

•  Por  su  descubri'Ior  Witíierin» 
3  R 
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La»  Garas  M  de  la  figura  grande  sin  letra  son  los  truncamientos 
de  la  arista  aguda  del  prisma  rombal  let.  a,  y  sobre  ellas  están 
puestos  los  tres  biselamientos  d"  d'  y  d,  aunque  están  en  la  fí^- 
ra  representados  como  apuntamientos.  Se  parece  su  cristalización 
á  la  del  salitre. 

Los  cristales  pequeños  y  muy  pequeños,  rara  vez  medianos: 
los  prismas  agrupados  en  ramilletes. 

La  superficie  de  las  figuras  particulares  áspera,  escabrosa  6  en- 
costrada y  mate:  la  de  los  cristales  á  veces  como  cubierta  de  una 
película  mate  debida  quizá  á  descomposición:  las  caras  M  ra3'^a- 
das  á  lo  largo;  las  del  biselamiento  mas  agudo  al  través. 

Por  dentro  textura  principal  lustrosa  de  lustre  de  vidrio,  que 
se  inclina  al  de  cera:  la  transversal  poco  lustrosa  de  lustre  de  ce- 
ra perfecto. 

Textura  principal  hojosa  en  florones  que  pasa  á  estriada  ancha 
y  á  angosta  divergente  en  ramilletes:  13 r.  dice  que  tiene  dos  cruce- 
ros paralelos  á  las  caras  de  un  prisma  rombal  de  casi  1 1 9^  y  á  k. 
corta  diagonal,  y  otros  terminales  en  cuña,  por  las  caras  d'\  La 
transversal  desigual  de  grano  pequeño  y  fino,  que  pasa  á  astillosa 
ñna. 

Fragmentos  algo  romos  ó  cuneiformes  y  en  astillas. 

Propen^Je  á  veces  á  formar  partes  en  barras  gruesas  cuneifor- 
mes que  unas  veces  terminan  en  cristales^  y  otras  parece  que  pa- 
san á  granudas  grandes  y  medianas.  * 

Mas  6  menos  trasluciente:  los  cristales  llegan  á  ser  semitrani- 
parentcs. 

Semidura  de  4,  25  á  5:  poco  agria:  algo  quebradiza.  P.  de  4 
á  4,  2. 

Sobre  carbón  entra  en  un  fuerte  hervor,  salpica  al  rededor,  se 
pone  cáustica  y  se  introduce  en  el  carbón  como  el  hidrato.  Cou 
bórax  se  disuelve  en  vidrio  claro  con  mucha  efervescencia:  aña- 
diendo mas  materia,  el  vidrio  claro  adquiere  al  enfriarse  en  el 
fondo  pequeñas  excrescencias  blancas  de  leche:  añadiendo  mas, el 
mismo  se  vuelve  lechoso  desde  el  fondo,  y  al  fin  blanco  de  es-» 
malte  todo  el:  el  vidrio  que  no  se  pone  opaco  al  enfriarse  se  po^ 
ne  así  con  el  soplo  á  pausas.  La  sal  fosfórica  la  funde  fácilmente 
y  con  mucha  efervescencia;  la  bolita  echa  espuma  y  se  hincha  y 
al  fin  se  sume  en  vidrio  claro:  con  ma3  porción  sale  vidrio  elaro, 
que  al  enfriarse  contrae  manchas  blancas  de  leche;  y  con  mas  aui 
se  pone  el  vidrio  blanco  de  esmalte  al  enfriarse»  Con  sosa  se  fun- 
de y  se  hunde  en  el  carbón.  Con  nitrato  de  cobalto  forma  bolita, 
que  mientras  está  caliente  parece  roja  pardusca,  roja  de  padrillo 
6  amarilla  de  orín.  Según  la  cantidad  de  nitrato,  y  al  enfriarse 
pierde  su  color;  calentándola  de  nuevo  no  lo  recobra,  si  na 
se  funde  otra  vez:  ai  aire  se  deshace  en  polvo  gris  claro.  Se 
disuelve  con  efervescencia  en  los  ácidos  diluidos. 
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£1  análisis  de  la  de  Estíria  por  Klápretk  concuerda  exacta- 
mente coa  la  fórmula  á  saber:  Barita     *•        -        -     78 

Acido  carbónico  -         22 

Se  halla  en  vetas  en  la  caliza  que  descansa  sobre  la  arenisca  ro- 
ja á  poca  profundidad  con  espato  pesado,  blenda  parda  y  amarilla, 
galena,  pirita  sulfárca,  &c.  en  Inglaterra;  y  en  capa?  irregularen 
eon  hierro  espático  en  Estiria. 

Es  un  veneno  activo,  y  se  ha  usado  en  varias  partes  de  Ingla- 
fcrra  para  nigtar  ratas* 


Baritocalcina.  Ba  C  +  Ca  (?. 

Hemiprismatic  Hal-Baryt,  M. — Baryto-calcite. 

Blanca  agrisada,  amarillenta  y  verdosa. 

Solo  en  los  cristales  fíg.  111  lam.  17,  que  se  descomponen  al 
aire.  Las  caras  b  j  c  rayadaa  verticalmente,  la  h  paralelamente  á 
las  aristas  de  M. 

De  lustre  de  vidrio  que  tira  al  de  cera.    * 

Textura  desigual  y  concoidea  imperfecta. 

De  trasluciente  á  transparente:  agria. 

Da  alguna  humedad  en  el  matracito.  En  las.pinzas  6  sobre  car- 
bón no  se  funde,  se  quema  quedando  el  residuo  alcalino,  y  pues- 
to con  una  gota  de  agua  sobre  plata  deja  una  mancha  de  plata  sul- 
fúrea que  es  mas  obscura,  sino  s^  separa  antes  de  soplar  el  revesti- 
miento amarillo  rojizo,  que  tienen  algunos  cristales.  Con  bórax 
se  disuelve  fácil  y  abundantemente  con  mucha  efervescencia:  el 
vidrio  se  pone  rojo  de  jacinto  al  enfriarse  por  el  hígado  de  azufre^ 
cuyo  color  se  disipa  al  fuego  de  oxidación;  hasta  que  no  se  re- 
dondea bien  la  bolita  no  se  pone  opaca  al  enfriarse.  La  sal  fosfó- 
rica la  disuelve  bien  con  efervescencia  en  vidrio  transparente, 
que  añadiendo  mucha  materia  se  vuelve  opaco.^  Con  sosa  se  des- 
compone: la  masa  se  introduce  en  el  carbón,  quedando  una  esco- 
ria amarilla  pardusca;  la  masa  es  ligeramente  hepática. 

T;ene  según  Children:  Carbonato  de  barita      -        -     65,9 

Carbonato  de  cal       -        -         33,6 

Se  halla  eon  espato  pesstdo  en  Alston  Moore  en  Cámberland. 


_  • 

ESTRONCIANA.    Sr  í>. 

Peritonaous  Hal-Baryte,  M. — Di-prismatic  Baryte  or  Strontia- 
í^ite,  Jam. — Strontiane  oarbonatÉC;  H. 
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Verde  cspárraji^o  y  manzana^  que  aclarándose  pasa  á  blanca  ver- 
dosa, rara  vez  á  amarillenta,  pasando  al  angarillo  pajizo. 

Rara  vez  en  masas,  y  confusamente  globosa,  por  lo  común  en 
los  cristales  de  la  fíg.  112  lam.  17. 

La  de  Braunsdorf  en  Sajonia  en  a  pinjas,  de  las  cuales  algunas 
gon  tan  gruesas  que  se  ven  los  prismas  exágonos  apuntados  con 
seis  caras  sobre  las  laterales,  que  son  casi  resplandecientes,  y  las 
de  apuntamiento  fuertemente  centellantes:  están  agrupadas  en 
hacecillos  y  ramilletes.  Los  cristales  adheridos  por  sus  caras  late- 
rales forman  gemelos  como  la  pietlra  de  Aragón,  que  son  prismas 
exágonos  con  cuatro  ángulos  de'117^  19'  y  dos  de  128°  22*.  Las 
caras  o  ásperas  6  rayadas,  las  M  fuertemente  rayadas  horizontal- 
mente  y  á  veces  panzudas:  la  globosa  encostrada. 

Por  dentro  lustrosa  en.  la  textura  principal,  y  en  la  transversal 
poco  lustrosa  de  lustre  de  nácar  que  se  acerca  al  de  vidrio. 

Textura  principal  en  estrias  rectas  largas  angostas  y  muy  an- 

Í postas  divergentes  agudamente  en  ramilletes;  con  crucero  parale- 
o  á  las  caras  del  prisma  y  á  la  corta  diagonal,  y  terminal  en  cu- 
il'ts,  es  decir  por  P  según  Br.:  la  transversal  desigual  de  grano 
fino. 

Fragmentos  en  astillas  y  cuneiformes. 

Propende  á  formar  partes  en  barras  delgadas  y  muy  delgadas. 
Fuertemente  trasluciente,  y  algunos  cristales  llegan  á  ser  trans- 
parentes de  doble  refracción. 

Semidura  de  4,  25  á  5:  poco  agria:  quebradiza,  los  cristales 
mucho  mas.  P.  de  3,  6  á  3,  7. 

Se  disuelve  en  los  ácidos  nítrico  y  muriático  con  efervescencia, 
y  un  papel  mojado  en  su  disolución  y  dejado  secar  arde  con  lla- 
ma roja.  Al  soplete  se  funde  solo  en  los  bordes  delgados,  se  hin- 
cha formando  ramifícacioiies  á  modo  de  coliflor  que  dan  una  luz 
brillante,  y  á  un  fuego  fuerte  de  reducción  prestan  á  la  llama  un 
ligero  color  rojizo  que  no  se  percibe  bien  á  la  luz  del  dia:  las  ra- 
mificaciones saben  y  obran  con  los  reactivos  como  alcalinas.  Con 
bórax  y  sal  fosf6rica  se  porta  como  la  barita.  Mezclado  el  carbo- 
paio  con  igual  volumen  de  sosa  se  funde  en  vidrio  claro  que  al 
enfriarse  se  pone  lechoso.  A  un  fuego  mas  fuerte  hierve  la  masa, 
se  pone  cánstica  y  se  mete  en  el  carbón.  La  disolución  de  cobalto 
da  un  color  negro  6  gris  negruzco  y  no  se  funde  como  la  barita. 

El  análisis  de  Kláproth  concuerda  con  la  fíHrmula  habiendo  ob- 
tenido. Estrénela     -         -         -     69,50 

Acido  carbónico        -         30,00 

Se  hallí)  primero  en  Strontian  en  Escocia  en  montañas  de  tran- 
sición, liuigo  en  liraunsdorf  en  Sajonia  en  vetas  en  gneis  con  es- 
pato pesado  y  cAlizo,  galena,  &c.  y  después  en  grandes  cristales  eii 
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Salzburgo  y  junto  á  Popayan,  dande  \q  encontró  el  barón  de 
Humboldt. 


Bariestbonciána. 

Está  compuesta  de:  Carbonato  de  estroncia      -         -     68,6 

Sulfato  de  barita    -         -         -  •       27,5 
En  cintas  y  ojos  con  galena  en  pizarra  en  las  Oreadas. 


Caliza. — A.  hojosa. 
I.  Espato  calizo. 

^^^  « 

Rhombohedral  Lime-Ualoide,  M. — Kalkspath,  W. — Chaux  car- 
bonatée,  H. 

Blanco  de  nieve,  agrisado,  verdoso,  amarillento,  y  rara  vez  ro- 
jizo: del  blanco  agrisado  pasa  al  gris  amarillento,  ceniciento,  de  hu- 
mo y  de  perla:  del  blanco  verdoso  por  el  gris  verdoso  al  verde  acei- 
•  tuna,  espárrago,  pistacho  y  puerro:  del  blanco  y  gris  amarillento 
al  amarillo  de  cera,  topacio,  y  melado  hasta  pardo  cetrino;  y  fi- 
nalmente del  blanco  rojizo  pasa  á  una  especie  de  rosado,  y  al  de 
ladrillo,  encarnado,  pardusco  y  flor  de  albérchigo,  y  de  este  al 
violado  y  casi  azul  celeste. 

En  masas,'  diseminado,  en  racimos,  arriñonado,  globoso,  esta- 
lactítico,  eorali forme,  celular,  recortado*  y  en  los  cristales  de  la 
fig.  113  lam.  17:  a  es  el  romboedro  primitivo  de  105°  6'  que  es 
muy  raro,  pero  los  fragmentos  tienen  las  mismas  dimensiones:  b 
el  mismo  con  las  aristas  laterales  y  los  vértices  truncados:  la  c  es 
el  primitivo  con  las  esquinas  laterales  y  los  vértices  truncados: 
ambas  tiran  á  formar  el  prisma  exágono  d:  la  y*  es  un  romboedro 
agudo:  la  e  otro  mas  obtuso  que  el  primitivo,  y  la  A  el  dodecae- 
dro bipiramidal,  6  métastático.  El  ángulo  de  las  aristas  terminales 
del  primer  romboedro  agudo  /  78°  51';  del  segundo^  65^  50: 

*  A  Teces  forma  petri{lcaciones,  y  cada  piia  de  un  erizo  consta  de  un  so* 
lo  indiyiduo  dé  cruceros  perfectos*  cuyo  eje  es  paralelo  al  eje  de  la  púa.  Pa- 
rece que  se  substituyen  á  la  materia  animal  en  los  poros  de  la  púa  laa  partícu- 
las calizaa,  que  se  colocan  en  fuerza  de  la  atracción  de  moléculas  romboedras 
que  existían  de  antemano.  Jlí^is  encrinitas  están  también  compuestas  de  espa^ 
lo  calizo  de  cruceros,  y  la  colocación  de  las  partículas  de  cal  en  las  belemnitas 
al  rededor  de  un  eje  central  parece  que  se  hizo  también  solfre  el  animal  vivo, 
semejante  á  Iss  fibras  del  hueso  de  las  sepias  que  son  perpendicixlares  á  las 
PApas  de  que  coottAn. 
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del  primero  mas  obtuso  134^  57'.  Los  ángulos  de  las  aristas  ter- 
minales del  meíastáticoA  104°  38' y  144^24':  los  del  otro  mas 
agudo  y  en  la  ñgura  erande  109°  1'  y  134°  28'. 

La  fig.  c  es  la -combinación  del  romboedro  primitivo  P  con  el 
primer  prisma  c,  y  la  ¿  la  del  segundo  prisma  u  con  el  primer 
romboedro  mas  obtuso^.  Las  fíguras  grandes  son  la  combinación  de 
los  sencillos,  como  lo  indican  las  letras,  y. ademas  el  dodecaedra 
bipiramidal  mas  agudo  y. 

Los  gemelos  adheridos  por  la  cara  terminal  o  ocurren  en  los 
romboedros  e,  y  en  las  dobles  pirámides  exágonas  6  metastkticas 
r.  En  los  prismas c  y  ¿ocurren  los  gemelos  en  rodillas  rectíuigulas 
cuando  están  adheridos  por  P,  y  obtusas  cuando  lo  están  por^. 
En  el  primitivo  P  hay  gemelos  adheridos  por  las  caras  c.  De  los 
cristales  gemelos  y  triples  se  ha.  hablado  en  el  artículo  de  los 
gemelos. 

Por  lo  común  medianos,  pero  varían  hasta  muy  grandes  y  muy 
pequeños.  Las  caras  de  los  prismas  en  general  lisas  y  lustrosas  6 
resplandecientes,  las  de  algunas  pirámides  exágonas  curvas,  las  e 
por  lo  común  ásperas,  g  y  u  rayadas,  c  lisas,  y  P  por  lo  común 
encostradas. 

Por  dentro  resplandeciente  y  lustroso  de  lustre  de  vidrio,  que 
se  acerca  al  de  cera,  rara  vez  al  de  nácar  con^o  en  las  bases  de  loo 
prismas. 

Textura  hojosa  perfecta  y  plana,  rara  vez  curva  esférica,  de  tri-* 
pie  crucero  oblicuángulo,  del  que  insultan  los  fragmentos  romboe- 
dros. 

El  que  esül  en  masas  tiene  parces  separadas  granudas  esquina- 
das grandes  y  medianas,  6  en  barras  perfectas  y  cuneiformes  muy 
gruesas,  gruesas  y  delgadas,  siempre  rectas  y  paralelas  6  diver- 
gentes en  ramilletes:  á  veces  están  cortadas  por  otras  testáceas  ea 
zigzaque.  Las  caras  de  separación  de  las  barras  rayadas  fuerte- 
mente á  lo  largo,  rara  vez  oblicuamente  al  través. 

Los  cristales  transparentes  y  semitransparentes,  y  el  que  está 
en  masas  trasluciente  y  á  veces  poco.  Los  fragmentos  transparen- 
tes, lo  mismo  que  los  cristales,  tienen  doble  refracción  muy  fuerte, 
6  duplican  los  oi)jetos,  aun  mii-ándolos  al  través  de  caras  paralelas. 

La  dureza  del  fresco  claramente  hojoso  y  trasluciente  es  4. 

Poco  agrio:  quebradizo.  P.  2,  7  según  Wérner. 

Se  electriza  positivamente  con  la  presión,  y  aun  con  solo  to- 
carlo. 

Se  disuelve  en  ácido  nítrico  con  mucha  effervescenciá.  Al  fue- 
go se  pone  caustico  y  da  un  brillo  particular,  luego  que  se  ha  des- 
prendido el  ácido  carb6nico:  se  calienta  con  el  agua,  y  obra  como 
álcali  en  el  papel  de  tornasol  enrojecido.  El  bórax  lo  disuelve 
con  efervescencia:  añadiendo  mas  cal  resulta  un  vidrio  transpa- 
rente que  por  el  resfrio  se  cristaliza,  pero  sus  caritas  no  son  ta» 
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regulares  como  las  del  fosfato  de  plomo:  el  vidrio  aimoa  es  tsui 
blanco  de  leche  como  el  de  barita  y  estronciana.  La  sal  fosfórica 
disuelve  el  carbonato  con  efervescencia  en  vidrio  claro,  que  se 
mantiene  transparente  después  de  frió:  si  se  añade  mas  en  peda- 
cttos  se  desprende  el  ácido  carbónico,  y  se  convierten  en  fosfato 
de  cal  sin  perder  su  ñgura:  después  de  mucho  soplo  comienza  es- 
te á. disolverse,  y  después  del  enfriamiento  se  forman  dentro  del 
vidrio  agujas  cristalinas  sobre  la  parte  no  fundida:  si  el  vidrio  es- 
tá  bien  saturado  se  pone  todo  blanco  de  leche  al  enfriarse.  La  so- 
sa no  disuelve  bien  ni  á  la  cal  ni  al  carbonato,  sino  que  se  intro- 
duce en  el  carbón,  y  deja  en  la  superficie  una  masa  de  cal  algo 
redondeada.  Con  disolución  de  cobalto  da  una  masa  negra  ó  gris 
•bscura  sin  fundir. 

Según  los  mejores  análisis  tiene  cuando  es  puro: 

Cal  -  -  -  -  56  á  57 
Acido  carbónico  -  44  á  43 
Se  cria  en  vetas  de  montaílas  prim-itivas,  de  transición  y  de  ca- 
pas, y  es  muy  singular  que  cada  pais  afecte  diversa  serie  de  cris- 
talizaciones; por  ejemplo  los  prismas  exágonos  sin  apuntamiento 
son  propios  del  Plarzc:  con  apuntamiento  obtuso  y  las  dobles  pi- 
rámides triangulares  obtusas  se  crian  en  Sajonia:  las  dobles  pirá- 
mides exágonas  agudas  ó  el  metastático  en  Derbyshire,  y  el  mis- 
mo en  Guanajuato  con  infinitas  modificaciones,  y  los  romboedros 
y  las  tablas  grandes  con  las  mismas,  que  Bustamante  describe  co- 
mo sigue. 

"  El  romboedro  primitivo  hasta  de  dos  pulgadas  por  lado,  el 
«quiaxe,  el  inverso,  el  metastático,  que  suele  tener  de 3á 5 pulga- 
das de  eje  y  perfectamente  transparente,  el  contrastante,  el  cuboi- 
de  de  una  pulgada  por  cada  lado,  y  con  las  caras  rayadas  en  la  di- 
rección' de  la  mayor  diagonal,  confirmando  las  exactas  observa- 
ciones de  Haüy,  el  de  bases,  el  semiemarginado,  el  unitario,  el 
prismado,el  binario,  el  romboidal,  el  imitable,  el  acrogcno,  el  an- 
tiédrico,  el  prismático,  el  uniternario,  el  bisunitario,  el  dodecae- 
dro, el  mismo  acortado,  el  contraido,  el  quinoternario,  el  binosena- 
rio,el  mediano,  el  bisaíterno,  el  mismo  prismado,  el  binoternario, 
el  divelente,el  diclasito,el  despuntado,  el  bibinario,el  antístico,  el 
equivalente,  el  nivelado,  el  senobinario,  el  analógico,  el  mismo 
prismado  (estas  variedades  perfectamente  cristalizaiias  suelen  tener 
hasta  dos  pulgadas  de  largo);  el  substractivo,  el  zonario,  el  embo- 
tado, el  idéntico,  el  bigeminado,  el  continuo,  el  eutético  de  una  y 
Riedia  pulgada  de  eje  y  bien  pronunciadas  todas  sus  caras  y  aris- 
tas;-el  trísogono,  y  el  biduplicante.  Ademas  de  este  gran  número 
de  formas  regulares  que  son  la  tercera  parte  de  las  que  se  citan  en 
la  segunda  edición  del  tratado  de  mineralogía  de  Haüy,  hay  otras 
varias  peculiares  de  Guanaxuato  publicadas  en  el  tomo  8°  de  los 
Anales. de  Ciencias  naturales  de  Edimburgo  pag.  205:  una  de 
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ellas  y  quizá  de  las  mas  raras  y  complicadas  que  presenta  esta 
substancia,  es  la  que  he  llamado  suspensiva,  cuya  fórmula  es 
2   2  -3 

e  D  E'  'E  {E'  'E  B'  LF)  e  B  Bi  el  cristal  completo  tiene  60 

4    1 

caras  y  estudiando  sus  leyes  de  estructura,  sé  notan  relaciones 
muy  particulares.  Otra  es  la  del  dodecaedro  que  contiene  en  el 
centro  al  cristal  metastático,  el  cual  por  ser  mas  opaco  se  deja 'per- 
cibir claramente  al  través  del  prisma  que  lo  envuelve:  las  caras 
de  este  corresponden  á  las  aristas  terminales  de  las  dos  pirámides, 
las  de  apuntamiento  k  solo  las  agudas  de  aquellas,  y  ambas  ñguras 
tienen  un  eje  y  vértices  comunes:  esta  simetría  se  deja  percibir 
tan  distintamente  en  los  prismas  de  4  pulgadas  de  largo,  como  en 
los  que  solo  tienen  3  lineas." 

"No  son  menos  variadas  y  curiosas  sus  figuras  particulares:  los 
hacecillos  compuestos  de  largos  cristales  capilares  agrupados  unos 
junto  á  otros  y  cortados  en  el  medio  por  una  lente,  que  tanto  imi- 
tan á  los  haces  de  trigo  (cste.es  brunoesj^ato) ;  las  varillas  atrave- 
sadas constantemente  en  ángulos  de  60%  formando  celosías,  las 
lentes  agrupadas  unas  sobre  otras  en  sartas  y  en  crestas;  las  figu- 
ras celulares,  las  formas 'esta lactíti cas,  de  coliflor  y  otras  salen  to- 
das de  las  minas  de  Valenciana,  Mellado,  Rayas,  el  Promontorio, 
Tepeyac  y  Cata.  También  se  halla  en  el  Chico,  en  el  mineral  del 
Monte  y  en  Pachuca  en  grupos  del  fcristal  metastático,  en  Zaca- 
tecas en  botones;  en  Zimapan,  minas  de  la  Cruz  y  Lomo  de  Toro, 
en  los  Pozos,  en  el  Doctor,  en  el  Cardonal  y  en  Bola  ños,  son  co- 
munes las  variedades  prismática  como  en  el  Harze,  dodecaedra, 
metastática  y  axígrafa  revistiendo  los  huecos  y  rajas  de  una  al- 
mendrilla." 

II.  Caliza  granuda. 

Kornig-blattriger,    W.    y  Br. — Chaux   carbonatée    saccaroide, 
II. 

Blanca  de  nieve,  agrisada,  verdosa,  amarillenta  y  rojiza:  de  la 
amarillenta  pasa  al  amarillo  de  isabel  claro;  de  la  rojiza  á  roja  en* 
carnada  y  gris  de  perla;  y  de  la  agrisada  al  gris  azulado,  verdoso, 
de  humo  y  ceniciento  hasta  negro  agrisado  claro..  Una  variedad 
curiosa  es  verdegai  y  aceite,  acaso  por  estar  mezclada  intimamen- 
te con  serpentina.  Casi  siempre  de  un  color  solo,  y  á  veces  con 
manchas,  llamas,  nubes  y  cintas  delgadas  de  otros  colores:  siem- 
pre en  masas. 

Por  dentro  poco  lustrosa,  solo  á  veces  lustrosa  6  centellante  se- 
gún el  tamaño  de  las  partes  separadas,  de  lustre  entre  nácar  y  vi- 
drio. 
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Textura  casi  siempre  hojosa  de  simple  crucero:  á  veces  no  se 
distinguen  las  hojillas,  y  entonces  pasa  la  textura  á  astillosa,  y  la 
caliza  granuda  hojosa  á  compacta. 

Fragmentos  poco  agudos.  Partes  granudas  esquinadas  pequeñas 
y  fínas:  las  primeras  se  acercan  á  medianas,  y  las  últimas  suelen 
ser  tan  finas  que  ya  no  se  perciben. 

Trasluciente:  la  gris  y  la  negra  solo  en  los  bordes. 

Poco  semidura:  poco  agria:  quebradiza:  algo  friá.  P*  de  2,  65 
á  2,  73. 

Parece  propia  de  montañas  primitivas  y  se  halla  en  lajas  subor- 
dinadas al  gneis,  micapizarra  y  hornblenda  apizarrada,  con  cuarzo, 
mica,  tremolana,  talco,  pirita  sulfúrea,  hierro  magnético,  &c. :  á 
veces  forma  trozos  enteros  de  montañas,  y  una  variedad  curiosa 
es  la  incorporad£i  con  serpentina. 

De  esta  especie  son  los  bellísimos  mármoles  antiguos:  el  blanco 
de  Paros,  si  no  es  dolomía,  como  lo  indica  su  mayor  peso  especia 
fíco,  que  pulido  tiene  algún  aspecto  de  cera,  y  resiste  á  los  siglos^ 
del  cual  son  la  Venus  de  Médicis,  la  Diana  Cazadora,  la  Minerva 
colosal,  la  Ariadne  llamada  Cleopatra,  la  Juno  llamada  Capitolina, 
&c:  el  blanco  Pentélico  del  que  hay  en  el  museo  de  Paris  un  Ba^ 
co  y  un  Discóbolo  en  reposo,  un  Páris,  el  trono  de  Saturno  y 
el  trípode  de  Apolo:  xl  blanco  de  Carrara  que  no  se  pone  amari- 
llo eon  el  tiempo  como  el  de  Paros;  y  el  blanco  también  de  Lu- 
ni  en  Toscana,  del  cual  pretenden  los  mineralogistas  que  es  el 
Apolo  de  Belvedere:  el  Rosso  Antico  con  puntos  blancos,  del 
cual  es  el  Antinoo  egipcio  del  museo  de  Maris:  el  Giallo  dntico 
6  amarillo  antiguo,  el  cipolino^  y  la  brecha  antigua  africana,  de 
la  cual  está  hecho  el  pedestal  de  Venus  saliendo  del  baño,  y  una 

Ende  columna  del  museo  de  París.  En  México  la  piedra  de  Vi- 
-ia  no  me  parece  antigua  á  pesar  de  ser  granuda. 

B.  Fibrosa. — Fasriger,  Br. 

III.    COMÜN. 

Gleichlaufend  fasriger,  Bn. — Chaux  carbonatée  fibreuse,  H.  • 

Blanc^a  amarillenta,  casi  de  nieve,  entre  esta  y  blanca  agrisada^ 
y  blanca  rojiza,  que  tira  á  roja  de  ladrillo. 

En  cintas.  Por  dentro  poco  lustrosa  de  una  especie  de  lustre 
de  nácar,  que  en  otro  tiempo  era  de  seda. 

Textura  fibrosa  gruesa  ó  fina,  recta  ó  curva,  siempre  paralela. 

Salta'en  astillas:  poco  trasluciente:  algo  semidura:  poco  agria: 
quebradiza.  P.  2,  7. 

Se  asemeja  á  algunas  variedades  de  la  piedra  de  aragon. 

Se  halla  en  Inglaterra  en  las  minas  de  carbón  en  cintas^  y  lo 
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mismo  en  Schneeberg  en  Sajonia  con  la  particularidad  de  que 
fibras  paralelas  atraviesan  las  cintas. 

Se  usa  para  aderezos  con  el  nombre  de  satín  de  pierre  6  saíin- 
spar. 

TV.  ESTILATICIA. 

Auseinanderlaufend  fasriger,  Br. — Chaux  carbonatée  concretion- 
née,  H. 

Su  color  blanco  amarillento,  i'erdoso,  agrisado,  rojizo  y  de  nie- 
ve: del  amarillento  pasa  al  amarillo  de  topazío,  de  cera  y  meladcv 
á  una  especie  de  pardo  rojizo,  y  casi  á  pardo  de  clavo:  del  agri- 
sado al  gris  amarillento  y  de  perla,  y  de  este  y  del  rojizo  pasa  ra- 
ra vez  al  rojo  encarnado,  de  albérchigo  y  pardusco:  ñnalmente 
pasa  del  blanco  verdoso  al  verde  espárrago,  gai,  montaña  y  carde- 
nillo, y  aun  á  azul  celeste.  Comunmente  de  un  color  solo,  aunque 
especialmente  el  pardo  suele  tener  listas  concéntricast. 

Se  halla  en  masas  y  en  varías  formas  particulares,  como  en  re- 
vestimiento, estalactítrca,  en  tubos,  en  mazas,  en  coliflor,  en  cres- 
tas, imperfectamente  globosa,  arriñonada  y  bulbosa:  rara  vez  ter- 
minan en  pirámides  triangulares  las  tiguras  oblongas. 

Su  superficie  áspera,  rara  vez  encostrada  fina. 

Por  dentro  centellante,  que  se  acerca  por  un  lado  á  mate,  y  por 
otro  á  poco  lustrosa  de  lustre  de  seda  6  nácar. 

Su  textura  en  fibras  tan  finas  que  pasa  á  astillosa,  otras  veces 
en  gruesas  acercándose  á  estriada:  las  estrias  rectas  6  curvas 
y  paralelas,  aunque  mas  comunmente  divergen  en  estrellas  6  ra- 
milletes. 

Fragmentos  en  astillas  6  cuneiformes. 

Partes  separadas  testáceas,  curvas  y  concéntricas  siguiehdo  ht 
curvatura  de  la  supei'ficie,  y  rara  vez  granudas  esquinadas,  gran- 
des y  medianas. 

Trasluciente  del  todo,  6  solo  en  los  bordes. 

Semidura  que  pasa  á  blanda:  ik>co  agria:  quebradiza:  algo  fría,   j 
P.  de  2,  65  á  2,  73  según  Br. 

Se  cría  en  las  cavernas  calizas  de  las  montañas  de  capas,  y  tam- 
bién en  las  vetas  calizas  de  las  minas,  especialmente  la  roja  que 
está  teñida  por  el  cobalto  6  marga neso,  la  verdegai  por  el  nique- 
lo, y  la  verde  cardenillo  por  el  cobre:  también  es  un  producto  de 
las  aguas  termales  con^o  en  Karlsl)ad  en  Boemia>  siendo  de  adver- 
tir que  la  estilaticia  formada  en  caliente  tiene  colores  mas  obscuros, 
mayor  dureza  y  peso,  y  menor  transparencia  que  la  que  se  forma 
en  frío.  Aquí  pertenecerán  otra  vez  las  flores  de  hierro  (flos 
ferri)  de  Esiiria  y  Carintia,  que  habian  pasado  á  la  piedra  de  Ara- 
gón ;  mas  según  Stromeyer  no  tienen  nada  de  estroncia. 
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De  esta  se  saca  el  alabastro  que  llaman  caliza  á  diferencia  del 
verdadeix)  que  es  un  yeso.  Del  llamado  oriental  ó  blanco  amari- 
llento tirando  á  rosado  es  la  estatua  colosal  egipcia  del  museo  de 
París:  el  6nique  6  listado  de  los  antiguos,  cortado  en  uña  direc- 
ción presenta  listas,  y  en  otra  manchas:  del  hacían  vasos,  pero 
no  ios  de  perfumes  (vasa  ungüentaría),  que  eran  del  verdadero 
alabastro  para  ungüentos  preciosos.  Es  muy  hermoso  el  de  la  ha- 
tienda  de  Potosí  en  el  estado  de  Coahuila  y  el  Tecale  de  Puebla, 
y  lo  habrá  en  otras  muchas  partes. 

•  C.  CoMPACTA.^-Dichtér,  Bh. 

•         ( 

•  V.    PlSOLITA. 

Schalig-dichter  (Erbsenstein),  Bk. — Chaux  carbonatée  concre-r 
tionnée  globuliforme,  H. 

Blanca  amarillenta  clara  á  obscura:  la  primera  pasa  casi  a  blan- 
ca de  nieve,  y  la  segunda  al  amarillo  de  albcrjones  y  al  pardo  ce- 
trino claro. 

Gn  masas,  y  en  las  oquedades  en  pequeños  ríñones. 

Por  dentro  mate,  y  á  lo  sumo  poco  centellante. 

Su  textura  verisimil mente  compacta:  fragmentos  romos. 

Partes  separadas  granudas  esféricas,  medianas  y  pequeñas, 
muy  rara  vez  ñnas  con  huecos  intermedios,  y  cada  una  consta  de 
otras  testáceas  concéntricas  tan  delgadas  que  parecqn  formar  hoji- 
Uas.  Las  caras  de  separación  lisas  y  poco  lustrosas,  ó  ásperas  y 
mates. 

Apenas  trasluciente  en  los  bordes,  mas  bien  opaca. 

Blanda  que  se  acerca  á  scmidura:  poco  agria,  muy  quebradiza. 
P.  2,  53, 

En  las  aguas  termales  de  Karlsbad,  y  debe  á  ellas  su  formación; 
y  de  la  capa  de  arenisca  de  donde  brotan,  tomarán  los  granitos  de 
arena,  que  envuelven  varias  capas  de  cal  en  el  movimiento  de  as- 
censo y  descenso  que  produce  el  gas  carbónico  que  se  desprende. 

VI.    QOLITA. 

KOrnig-dichter  (Rogenstein),  Br.— Chaux  carbonatée  compacte 
globuliforme,  H. 

De  color  pardo  de  pelo  y  castaño  puerco,  y  gris  amarillento 
y  de  humo,  pasando  de  uno  á  otro.  Por  lo  común  son  los  granos 
pardos,  y  la  masa  que  los  une  gris. 

Solo  ca  masas,  si  no  se  atiende  á  los  granos:  por  dentro  mate« 
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Su  textura  pa rere  astil] osa  iinn,  bien  que  es  diñcil  de  conocerse 
por  la  pequcricz  (!c  Jos  grnnos:  frpsjmer.tos  romas. 

Partes  separadas  granudas^  pequeñas  y  finas:  las  medianas  que 
son  raras  y  las  pequeñas  suelen  estar  compuestas  de  otras  redon- 
das finas,  rara  vez  de  tesláceas  conct'nt ricas  muv  delgadas. 

Opaca:  semidura,  que  se  acerca  mucho  á  blanda:  poco  agria; 
quebradiza  y  muy  quebradiza.   P.  2,  5S. 

Solo  en  montañas  de  capas  en  Man>foid  y  Turíníse,  y  las  suyas 
son  de  4,  8  y  12  pulgadas  de  f^rucso,  y  alternan  con-  arenisca,  ca- 
liza,  arena  apizan-ada  y  arcilla  abij^nrrada  pizarreña;  rara  vez  en- 
tre capas  de  arcilla  roja  según  Freicsieben. 

Las  partes  panudas  son  de  caliza  compacta,  y  constituyen  pro- 
piamente la  oolíta,  y  el  intermedio^qiie  las  reúne  esynargoso,  pe- 
ro no  se  percibe  por  la  unión  tan  ínlima.  Como  se  halla  el  hierro 
espático  del  mismo  modo,  se  aplica  el  nombre  oolita  á  la  forma- 
ción, que  compren  ríe  el  lias  de  los  i  n  «ilesos,  miischefkalh\  W.,  ó  la 
caliza  de  conchas,  y  la  oolita  superior  é  inferior.  Esta  última  tie- 
ne alcionias  v  corabs:  la  familia  crinóidea*  es  la  mas  clara.  Las 
conchas  mas  comunes  son  peden j  osfrertj  terehrálula^  77iytihis^ 
trochas,  tinioy  tellina,  tnodiola,  hit r arla  y  tricoma.  Se  dice 
haberse  hallado  vertebras  de  sorianos  marítiuíos.  En  la  superior 
ademas  de  las  conchas  dichas  y  otras  hay  dientes,  vértebras  y  pa- 
ladares de  pescados  y  alejunas  tortucas,  una  especie  de  cocodrilo 
bien  caracterizado,  y  en  Stonefield  los  restos  del  megalosauro  de 
40  pies  de  largo,  y  huesos  de  una  especie  de  didelphis,  6  Tlacoa- 
che,  que  es  animal  de  América  y  Nueva  Plolanda.    El  Has  tiene 
pocos  corales,  pocas  univalves,  especialmente  amonitas,  nautilitas, 
belcmnitas  y  terebrátulas;' muchas  bivalvcs,  ostreaSy  gryptieas, 
plagiüstoinas,  p/icáfntas,  avientas,  myas  y  corditas  y  algunos 
crusticeos  mal  conservados.  Lo  que  la  caracteriza  son  dos  géne- 
ros de  cuadrúpedos  ovíparos  enteramente  diversos  de  los  conoci- 
dos con  las  señales  de  que  fueron  marítimos^  á  saber,  el  iciiosau» 
ro  y  el  plesio^auro. 

Los  ingleses  la  llaman  PortJand  y  Batttótone,  y  la  usan  para 
adornos  en  la  arquitectura  porque  se  cincela  fácilmente,  sin  aten- 
der á  que  también  se  destruye  con  facilidad;  y  asi  la  capilla  de 
Henrique  VIII  ha  tenido  la  suerte  que  debia  esperarse,  y  lo  mi** 
pío  sucederá  á  su  renovación  hecha  de  la  misma  piedra. 

VII.  Toba  caliza. 

Kalktuff,  W,. — C.  C.  concretionnée  incrustante,  H. 

Gris  amarillenta  clara  ú  obscura,  que  pasa  muy  rara  vezal  paf' 
do  cetrino. 

*  Encrinitas,  pentacrinitjA  &c. 
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Sara  vez  en  masas,  mas  bien  en  tubos,  musgosa,  con  impresio- 
nes d<)  plantas,  caria?,  hojas,  &c.,  nudosa,  ramosa,  cariada  y  siem- 
pre en  lo  interior  con  ojos  y  porosa;  también  envuelve  á  veces 
muchos  caracoles  y  huesos  de  animales  terrestres. 

Por  dentro  varía  desde  poco  lustrosa  hasta  mate  según  varía  la 
textura. 

Ksta  es  desigual  de  grano  pequeño,  que  rara  vez  se  acerca  á  as- 
til losa,  y  entonces  es  mate,  6  pasa  á  hojosa  imperfecta  que  confína 
con  fibrosa  gruesa  confusa:  fragmentos  romos. 

Algunas  propenden  á  formar. partes  testáceas  gruesas  y  curvas. 

De*  opaca  pasa  á  traslirciente  en  los  bordes. 

Blanda,  que- se  acerca  á  muy  blanda,  rara  vez  á  semidura:  algo 
dócil:  quebradiza.  Suena  algo  la  fjfle  está  en  tubos  largos.  P.  de 
2,  45  á  2,  50. 

Es  una  producción  muy  nueva,  y  por  eso  se  ha  puesto  en  lofi 
terrenos  de  accarreo,  y  siempre  se  halla  en  hondonadas,  como  cu 
Tehuacan,  junto  á  manantiales  calizos. 

Se  \isa  á  veces  por  su  ligereza  pora  bóvedas  planas,  y  cruda  6 
calcinada  para  adelgazar  los  terrenos  arcillosos.  Tanfibien  la  han 
llamado  Ost cocolía  por  los  fragmentos  de  huesos  de  animales  que 
contiene. 

Br.  piensa  que  por  ser  una  producción  tan  informe  é'imperfec- 
ta  no  debiera  describirse:  yo  no  puedo  conformarme  con  esta 
idea. 

VIH.  Común. 

Gemein-'dichter  (Kalkstein),  Br. — Chaux  carbonatée  compacte, 
H. 

Gris  cenicienta,  amarillenta,  de  humo  y  de  perla,  rara  vez  azu- 
lada: del  gris  ceniciento  pasa  á  negro  agrisado;  del  amarillento  á 
amarillo  de  isabel,  de  ocre  y  á  pardo  cetrino;  y  á  veces  del  gris 
de  perla  é  encarnado,  flor  de  alberchigo  y  rojo  pardusco.  Por  lo 
común  de  un  color'  solo,  aunque  también  con  dibujos  de  ruinas, 
manchas,  nubes,  anillos  y  venas  pardas.  En  las  rajas  tiene  dibu- 
jos dendríticos  negros  y  pardos  muy  finos. 

En  masas,  á  veces  ampollosa  y  con  petrificaciones  de  conchas, 
corales  y  peces  que  representan  sus"  esqueletos  6  espinas. 

Por  dentro  mate,  pocas  veces  tiene  algún  lustre  por  las  conchas 
transmutadas  en  espato  calizo. 

Textura  astillosa,  pasando  de  la  fina  á  concoidea  grande  y  pla- 
na, y  aun  á  igual,  y  mas  comunmente  de  la  gruesa  á  desigual  que 
Se  acerca  á  terrosa;  pero  siempre  se  perciben  algunas  astillLtas. 
La  hay  también  que  propende  á  pizarreña  plana  y  gruesa,  y  da 
un  sonido  claro  golpeándola. 
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Fragmentos  poco  agudos,  los  de  la  pizarreña  en  chapas. 

Mas  6  menos  trasluciente  en  los  bordes,  y  á  veces  0(>aca. 

Raspadura  blanca  agrisada:  poco  semídura:  poco  agria:  algo 
quebradiza:  algo  fría:  perfectamente  árida.   P.  2,  67. 

Pertent^ce  á  las  montañas  de  capas,  aunque  también  abunda  en 
las  de  transición,  como  la  abigarrada' con  dibujos  de  colores  y  ve- 
nas de  espato  calizo  sin  petrificaciones,  6  solo  con  zo&ñtos  y  cch 
rales;  en  lugar  que  la  de  capas  especialmente  de  la  segunda  for- 
mación tiene  todo  género  de  conchas  petrificadas,  y  por  eso  la  han 
llamado  caliza  de  conchas:  lá  de  dc*bajo  del  carbón  tiene  las  suyas. 

Aquí  pertenece  el  marmol  Luníachelli  6  de  conchas  de  Carin- 
tia,  que  tiene  en  fondo  pardo  fragmentos  de  nautilos  con  reflejos 
bellísimos  rojos,  vefdes  y  azules,  y  el  que  llaman  sin  razón  de 
Astracán  ó  Castracani  de  fondo  pardo  rojizo  con  reflejos  naran- 
jados, y  el  marmol  de  ruinas  6  florentino,  que  representa  de  lejoi 
todo  género  de  ruinas.  Los  mármoles  blanco,  negro  y  rojo  de  Ca- 
dcrcila  en  México,  son  también  de  esta  especie.  La  de  grana 
muy  finO;  y  que  toma  buen  pulimento  sirve  para  la  litografia. 

IX.  Creta. 

Krcidé,  W. — ^Chaux  carbonatée  crayeuse,  H, 

Pe  un  blanco  amarillento  claro  que  se  «(jerra  al  de  nieve 

En  mas^s:  linate:  textura  terrosa  fina:  fragmenjos  romos:  opa- 
ca: tizna  mucho  y  señada. 

Muy  Wanda  de  1  á  2:  algo  dócil:  quebradiza:  muy  árida  al  tac- 
to y  algo  á.spera.  P,  2,  2. 

i  lace  mucha  efervescencia  con  los  ácidos,  y  se  pega  poco  á  la 
lengua.     ' 

P^orma  capas  horizontales  en  las  costas  del  mar  con  otras  de  pe- 
dernal mas  abundantes  en  la  parte  superior  donde  la  creta  es  mas 
lina,  y  mas  escasas  en  la  inferior  donde  es  mas  grosera;  y  también 
se  halla  en  ella  el  pedernal  de  figura  bulbosa,  y  en  petrificaciones 
de  equinitas,  que  son  las  mas  abundantes  y  características.  Los 
ingleses  distinjriico  tres  especies  de  cretaí  thalkmarlb  creta  mar- 
gosa, que  se  deshace  mojándola  y  dejándola  luego  secar:  está  co- 
locada sobre  la  arenisca  verde  green  sand  por  los  granitos 
verdes  que  contiene.  La  segunda  es  la  hard chalk  b  orei2.  dura,  y 
la  mas  alta  es  la  snfi  chalk  6  creta  blanda,  que  es  la  capa  mas  gruesa 
de  todas:  en  esta  y  en  la  anterior  está  el  pedernal.  Contiene  mu- 
chos restos  orgánicos  desde  la  esponja  hasta  el  alligator.  De  las 
conchas  la  a*ania  y  magas  son  peculiares  de  la  creta..  SoJo  en 
la  inferior  hay  scaphites  y  mas  comunmente  amonitas.  Son  tam- 
bién frecuentes  los  dientes  de  taburon  6  squulus  y  lenguas  hueso- 
sas y  paladares  de  varias  rayáis^  tortugas  y  algunos  6oriano3  todos 
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marítimos.  Es  el  término  de  división  entre  los  terrenos  de  capas 
y  terceros. 

Si  aun  en  el  dia  equivocan  algunos  la  creta  con  el  barro  6  gre-* 
da,  la  culpa  es  de  los  antiguos  que  las  confundían,  sobre  todo  el 
naturalista  Plinio,  quien  dice  que  con  ellas  se  limpiaba  la  plata  lo 
que  se  hace  ahora  también,  sin  acordarse  que  diez  páginas  antes 
había  dicho  que  se  hacian  ladrillos^  lo  cual  es  imposible;  solo  po- 
dían hacerse  de  greda  6  barro. 


Atrita.* 

Schautnkalk,  Freiesleben  y  W.— C.  C.  nacréé  lamellaire,  H. — 
Tierra  espumosa  mia  de  antes,  y  Cal  espumosa. 

I.  Escamosa. 

« 

Blanca  amarillenta,  que  se  acerca  á  veces  al  blanco  de  nieve  y 
á  ap'inado,  rara  vez  al  blanco  de  plata. 

Solida  6  desmoronadiza:  esta  consta  de  partículas  escamosas  fi- 
nas, sueltas  6  poco  coherentes,  de  poco  livstrosas  á  centellantes  de 
lustre  de  nácar,  y  nada  untuosas  al  tacto. 

La  s61ida  está  en  masas,  diseminada,  y  en  pequeños  ojos. 

Lustrosa,  rara  vez  casi  resplandeciente  de  lustre  de  nácar,  que 
se  acerca  á  semimetálico. 

Textura  hojosa  perfecta,  comunmente  curva  ondeada  de  ún  só- 
lo crvtcero:  la  ¡apizarrada  tiene  textura  general  pizarreña. 

Los  fragmentos  grandes  romos,  los  pequeños  en  rodajas. 

Opaca:  tizna  poco,  y  señala:  muy  blanda  de  O,  5  á  1:  d6c¡l. 
•  Muy  quebradiza  en  la  dirección  de  las  hojillas".  fina,  mas  no 
untuosa  al  tacto.  P.  2,  7. 

La  desmoronadiza  se  ablanda  fácilmente  en  el  agua,  aveces  con 
algún  hervor. 

Hace  la  mayor  efervescencia  con  los  ácidos,  por  lo  cual  y  por 
los  cruceros  observados  por  Br.  en  la  hojosa,  parece  que  se  distin- 
gue del  esjiato  calizo. 

La  desmoronadiza  sirve  para  dar  una  superficie  lustrosa  al  yeso. 

Antes  íatenian  por  una  variedad  de  talco,  hasta  que  Freieslsben 
la  examin&  bien  y  la  describió. 

II.  Hojosa. 

y 

Su  color  blanco  de  nieve,  amarillento  y  agrisado. 

*  lie  la  voz  ^iega  que  sigirífíca  eaptima. 
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Kara  vez  en  masas,  generalmente  diseminada  y  á  veces  en  cor- 
tas cintas,  6  incorporada  con  grandes  cristales  de  selenita. 

Lustrosa,  que  se  inclina  á  resplandeciente  y  á  poco  lustrosa  de 
lustre  de  nácar,  que  tira  al  de  vidrio  en  la  que  es  resplandeciente. 

Textura  hojosa  curva  6  plana:  de  esta  dice  Br.  que  tiene  un  cru- 
cero claro  paralelo  á  la  corta  diao;onal,  y  otro  imperfecto  paralelo  i 
la  larga  de  un{>ristna  rombal  oblicuo.  Siendo  esto  asi,  no  se  pue- 
de juntar  con  el  perlaespato  ( SchieferspathJ  que  es  un  espato 
calizo  propio  de  vetas. 

Tiene  partes  separadas  granudas,  medianas  y  pequeñas. 

Opaca  6  poco  trasluciente  en  hojillas  delgadas. 

Tizna  ligeramente  pegándose  partículas  pulverulentas  cente- 
llantes: blanda,  dócil  y  flexible  en  laminitas  delgadas.   P.  2,  7. 

Según  Freiesleben  hay  grandes  cristales  de  selenita  pura  en  los 
bordes  la  cual  se  va  poniendo  mas  opaca  hacia  el  centro,  que  es 
de  pura  afrita  hojosa  6  espática.  Según  Br.  están  incorporados  in- 
timamente el  yeso  y  la  afrita  por  sus  cruceros,  como  sucede  con 
la  cianiti  y  estaurolita,  la  epidota  gris  y  la  mica,  el  espato  calizo 
y  el  perlaespato,  6  brunoespato,  lo  que  provendrá  de  haberse  for- 
mado á  un  tiempo. 

Pertenece  á  la  formación  de  capas  de  dolomía  y  yeso. 

III.  Harina  fósil.  , 

Lac  Lunae. — ^Bergmilch. — C.  C.  pulverulento,  11. 

Blanca  amarillenta,  que  se  acerca  á  blanca  de  nieve,  y  á  un  me- 
dio entre  blanca  agrisada  y  rojiza. 

Estalactítica  por  lo  común  ó  pulverulenta. 

Esta  es  la  desmoronadiza  que  consta  de  partículas  mates  pulve- 
rulentas poco  coherentes,  á  veces  sueltas  que  tiznan  mucho. 

La  sólida  de  poco  centellante  á  mate:  muy  fina  y  árida  al  tacto. 

Muy  blanda  de  O,  5  á  1.  P.  desconocido. 

Hace  mucha  efervescencia  con  el  ácido  nítrico. 

Se  halla  en  cavernas  y  abras  de  las  montañas  calizas  de  capafly 
y  de  consiguiente  es  de  formación  muy  nueva. 


LUCULANA. 

Stinkstein,  W— Kalkschiefer.— C.  C.  fétide,  H.— Piedra  fétida. 

I.  Compacta. 
De  color  pardo  de  madera,  de  pelo  y  musco,  que  pasa  á  negro 
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agrisado  y  á  gris  ceniciento,  de  humo  y  casi  amarilletito:  tiene  á 
veces  dibujos  dendriticos. 

£11  masas,  á  vece»  diseminada  en  yeso,  y  muy  rara  vez  con 
petriñcaciones. 

Por  dentro  centellante,  que  pasa  á  poco  lustrosa  de  lustre  de 
vidrio  y  á  mate. 

Sa  textura  varia  mucho:  la  parcial  astillosa  fina,  que  pasa  á 
concoidea  plana,  y  á  veces  á  terrosa  gruesa  y  fina;  rara  vez  es  ho- 
josa fína:  la  general  pizarreña  gruesa  6  delgada  y  plana. 

La  pizarreña  salta  en  rodajas,  y  la  otra  en  fragmentos  poco 
agudos. 

La  hojosa  tiene  partes  granudas  esquinadas  ñnas:  la  otra  no 
tiene  ningunas. 

Opaca,  á  veces  trasluciente  en  los  bordes.  D.  de  3,  5  á  4,  5: 
poco  agria:  poco  resistente  y  quebradiza.  P.  de  2,  5  á  2,  7. 

Frotada  da  un  olor  fótjdo.  Se  descompone  muy  fácilmente,  se 
destiñe,  pierde  su  cohesión  y  despide  gases  mefíticos  que  á  veces 
perjudican  al  laborío. 

SeguD  John  es  un  carbonato  de  cal  con  poca  siliza  y  alumina, 
muy  poco  oxido  de  hierro  y  marganeso,  y  muy  poco  azufre,  álca- 
li y  agua  de  donde  proviene  el  olor  hepático  que  despide.  Este 
análisis  la  aproxima  á  la  luculana,  por  lo  que  Jámeson  la  hace 
subespecie. 

En  capas  subordinadas  á  la  caliza  alpina,  y  según  otros  al  yeso 
colocada  entre  ambos  h  alternando  con  el  último.  Algunas  capas 
tienen  pedazos  esquinados,  que  se  pudieran  tomar  por  fragmen- 
tos; pero  no  todos  están  reunidos  por  arcilla,  sino  que  á  veces  se 
tocan  inmediatamente  sin  ningún  intermedio  de  reunión,  y  hay 
capas  enteras  compuestas  de  ellos  solos,  y  así  parece  que  es  figu- 
ra primitiva. 

La  piedra  fétida  quemada  da  buena  cal  para  mezcla  y  bonifica- 
ción de  los  terrenos.' 

11.  Común  6  marmol  neqbo. 

Negra  agrisada:  en  masas:  por  dentro  fuertemente  centellantey 
que  se  inclina  á  poco  lustrosa. 

Textura  desigual  de  grano  fino  y  concoidea  grande. 

Fragmentos  algo  agudos:  opaca,  semidura. 

Raspadura  gris  cenicienta  obscura:  agria:  quebradiza^  P.  3  se- 
gún John. 

Frotados  dos  pedazos  despiden  olor  fétido  urinoso,  que  se  au- 
menta resollando  sobre  ellos.  . 

Es  infusible  por  sí  sola:  se  vuelve  blanca  por  la  calcinación; 
los  ácidos  nítrico  y  muriático  dejan  un  residuo  negro^  y  en  la  di- 
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.solución  se  desprende  ácido  carbónico  y  un  olor  de  hidr&genv 
sulfurado. 

Tiene  según  John:  Carbonato  de  cal  ...     94,8$ 

Oxido  negroide  carbón?    -  0,75 

Magnesia  y  óxidos  de  hierro  y  ^  ^  a.- 

marganeso     -        -        -     >  ' 

Siliza 1,18 

Azufre 0,25 

Potasa,  muriato  y  sulfato  de  esta  y  agua  2,62 

Se  dice  que  Faujas  dé  St  Fond  descubrió  canteras  antiguas  á 
dos  leguas  de  Spá  no  lejos  de  Aix-la-Chapelle.  Este  es  el  mármoí 
que  estimaba  tanto  el  cónsul  Luculo,  que  fué  el  primero  que  lo 
introdujo  en  Roma,  por  su  color  negro,  en  prueba  de  que  debía 
de  ser  algo  tétrico,  y  del  tomó  el  nombre:  los  italianos  lo  llaman 
Ntro  aniico.  Su  mejor  uso  es  seguramente  para  mausoleos,  co- 
mo el  del  padre  de  Federico  el  grande  en  Potsdam. 

III.  En  barras. 

Madreporit  ó  Madreporite,  Anthracolith  y  Stíinglichér  Antraconi^, 
Hausm. — Chaux  carbonatée  bacillaire-fasciculée  gris  noiratre, 
H. 

Color  nepro  agrisado  y  de  pez,  gris  de  humo  y  pardo  de  pelo. 
En  masas,  ojos  y  piedras  rodadas:  por  dentro  lustrosa  de  lustre 
de  vidrio,  que  se  acerca  poco  al  de  nácar. 

Textura  hojosa  curva  de  triple  crucero  oblicuángulo  que  da 
romboedros  obtusos. 

Consta  casi  siempre  de  partes  en  barras  gruesas  ó  delgadas,  y 
rectas  ó  algo  curvas  con  las  caras  de  separaQion  ásperas  y  mates: 
según  Jámeson  divergen  en  estrellas  y  ramilletes  y  su  superficie 
está  sutilmente  rayada  á  lo  largo. 

Opaca:  semidura:  poco  agria:  quebradiza.  P.  2,  64  según  Bucb 
y  de  2,  65  á  2,  70  según  John. 

El  análisis  hecho  por  este,  concuerda  con  el  de  la  compacta. 

Según  Hausmann  se  halla  en  montañas  de  transición  y  de  capa» 
en  mas  ó  menos  gruesas  lajas  y  capas,  ó  en  ojos  sueltos  á  veces 
con  pirita  y  piedra  fétida. 

El  barón  de  Molí  su  descubridor  la  llamó  madreporite  por  la 
semejanza  de  las  barras  con  ciertos  litófitos,  y  Kláproth  antraco- 
nite  por  el  carbón'  que  contiene,  el.'  cual  quien  sabe  si  influirá  efl 
los  ángulos  del  romboedro. 
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IV.  Piedra  en  conos. — Duttcnstcin,  W. 

De  un  pardo  rojizo  claro  y  de  pelo,  que  se  acerca  muchas  rcr 
^es  á  gris  amarillento. 

En  masas:  por  dentro  apenas  centellante. 

Textura  fibrosa  recta  y  confusa,  que  pasa  á  veces  á  astillosa. 

Son  muy  características  las  partes  testáceas  delgadas  y  muy  del- 
gadas, curvas  en  forma  cónica,  casi  como  las  petrificaciones  de  be- 
lemnitas,  de  las  que  se  distingue  entre  otras  cosas  por  las  fuerte?; 
rayas  transversales  de  l¡is  caras  de  separación. 

Fragmentos  indeterminados  y  aiin  en  astillas.  - 

Opaca  ó  poco  trasluciente  en  los  bordes. 

Entre  semidura  y  blanda,  mas  bien  lo  primero:  poco  agria:  po* 
00  resistente  y  poco  pesada. 

El  aspecto  de  separación  impide  que  se  confunda  con  ninguna 
otra  caliza. 

La  que  describe  Freiesleben  de  Henneberg,  la  cual  es  mas 
cristalina  y  tiene  en  parte  textura  hojosa,  dice  Kláproth  que  es 
un  carbonato  de  cal  con  casi  un  sexto  de  si  liza,  y  un  poco  de  alu* 
mina  y  oxido  de  hierro,  y  algo  de  betún. 

Pertenece  probablemente  á  )a  caliza  alpina,  6  sea  la  mas  antir 
fgasi  de  capas, 


Marga. 

I,  Terrona. — Mergelerde,  W. 

Gris  amarillenta  6  cenicienta,  rara  vez  gris  de  humo:  en  el 
criadero  es  parda,  y  se  pone  al  alre^ris,  y  luego  por  la  descom- 
posición  dicen  que  se  acerca  á  blanca. 

Consta  de  partículas  pulverulentas  mates,  sueltas  6  poco  cohe- 
rentes, que  tiznan  poco,  y  se  sienten  al  tacto  áridas  y  poco  finas  6 
casi  ásperas,  y  son  ligeras. 

Sacada  del  criadero  hace  poca  efervescencia,  y  mas  cuando  ha 
estado  aJgun  tiempo  al  aire:  en  el  primer  caso  tiene  también  un 
olor  urinoso  que  pierde  con  el  tiempo.  Freiesleben  quiere  que 
esta  parda  de  olor  urinoso  sea  una  especie  de  piedra  fétida,  y  la 
gris  sin  olor,  que  es  la  que  hace  mas  efervescencia  coi)  los  ácidos^ 
la  verdadera  marga  terrosa. 

Se  halla  en  Mansfeld  donde  la  llaman  ceniza,  en  la  antigua  ca- 
liza de  capas  entre  piedra  fétida  y  vacia  ahumada,  que  es  dolomia 
de  capas,  ( Rauchwakke J  j  ó  cuando  hay  yeso  entre  sus  capas  y 
las  de  piedra  fétida.  Tiene  mucha  afinidad  con  la  cal  espumosa. 


II.  Endurecida. 
Argile  calcarifére  6  Marne,  II. 

De  color  gris  amarillento,  de  humo  y  azulado  puerco,  casual- 
mente con  manchas  rojas  6  pardas  de  ocre  de  hierro. 

En  masas  y  en  bolas  imperfectas,  rara  vez  con  petriñcaciones 
de  camitas,  tcrebratu litas,  &.c. 

Por  dentro  mate,  y  solo  las  chispitas  de  arena  y  mica  le  dan  al- 
gún centelleo. 

La  textura  general  propende  á  pizarreüa  plana  y  gruesa:  la  par- 
cial es  terrosa  gruesa  6  ñna,  que  se  acerca  á  veces  á  astillosa. 

Los  fragmentos  pequeños  son  romos,  y  los  grandes  en  rodajas. 

Opaca:  raspadura  blanca  agrisada:  entre  blanda  y  muy  blanda, 
á  veces  lo  último:  poco  dócil:  quebradiza:  árida.  P.  de  2,  36  á  2, 
55  según  Br. 

Se  descompone  al  aire  fácilmente,  se  blanquea  y  se  reduce  á 
polvo:  hace  todavia  efervescencia  con  ios. ácidos  como  que  es  un 
compuesto  de  carbonato  de  cal  y  de  alumma. 

Se  halla  en  capas  gruesas  en  las  formaciones  de  la  caliza  de  ca- 
pas, y  á  veces  está  mezclada  con  granos  de  arena,  y  aun  forma  la 
base  de  algunas  areniscas. 

Antes  de  usarla  para  los  edificios  se  deja  estar  largo  tiempo  en 
la  cantera  á  ver  si  resiste  á  la  intemperie.  Quemada  es  mala  la  cal 
que  da;  y  así  se  usa  mas  bien,  sobre  todo  de  la  que  abunda  en  cal 
para  adelgazar  los  terrenos  arcillosos,  cuyo  uso  fué  conocido  de 
Plinio,  Vitruvio  y  Varron. 

La  leuiriia  de  Lenz,  que  es  fosfórica,  es  una  arenisca  margosa. 


Betunmarga. 

Bituminoscr  Mergelschiefel,  W. — Kupferschiefer,  ó  Pizarra  co- 
briza de  otros. — Betunmarga  apizarrada. 

Entre  negra  agrisada  y  pardusca,  que  pasa  rara  vez  á  agrisada* 

En  masas,  y  con  impresiones  de  pescados  y  plantas,  rara  ve2 
de  otras  substancias  animales. 

Por  dentro  centellante  y  poco  lustrosa  de  lustre  de  cera:  en  las 
rajas  resplandeciente  por  casualidad. 

Textura  pizarreña  plana,  rara  vez  curva,  á  veces  interrumpid^^ 
la  plana  tiene  superficie  áspera  y  la  curva  lisa:  fragmeatos  en  ro- 
dajas. 
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Opaca:  raspadifn  de  parda  k  gris  obscura^  y  adquiere  algua 
lustre:  la  lustrosa  tizna. 

Blanda  de  3  á  4:  poco  agria,  que  se  acerca  á  d6cil. 

Quebradiza,  y  la  lustrosa  es  la  que  tiene  menor  cohesión.  P. 
de  2»  5  á  2  7.    Hace  poca  efervescencia  con  los  ácidos. 

Partes  constitutivas  son,  carbonato  de  cal,  con  arcilla,  carbón  y 
betún,  y  así  son  algunas  tan  combustibles  que  solo  con  prenderles 
fuego  sigvien  ardiendo  aun  con  llama. 

La  llaman  pizarra  cobriza  por  caracterizarla  el  cobre  intima- 
mente mezclado  6  mecánicamente  en  forma  de  cobre  amarillo, 
sulfáreo  y  abigarrado,  y  aun  á  veces  otros  metales  en  cortísima 
cantidad,  plata,  zinc,  cobalto,  niquelo,  plomo,  bismuto  y  arsénico: 
aun  las  leyes  de  cobre  son  muy  diversas. 

Cs  la  capa  iníbrior  de  la  caliza  de  capas  de  Mansfeld,  y  su  grue- 
so varia  de  7  á  40  pulgadas.  Los  cuerpos  orgánicos  de  las  impre- 
siones suejen  están  transmutados  en  carbón  negro  mas  6  menos 
penetrado  de  cobre  amarillo,  sulfúreo,  &c.  Los  pescados  son  del 
género  chetodon,  á  lo  menos*  los  de  Sundtrland,  y  los  restos  de 
un  anñbio  del  género  monitor.  Las  conchas  mas  comunes  son 
donax,  arca,  anemia  y  unió. 

Se  benefícia  por  el  cobre  y  la  plata  que  contiene.  Geognóstica- 
mente  es  la  caliza  alpina,  6  caliza  sobre  el  carbón,  magtiesian 
limestone  de  los  ingleses,  zechsiein  de  los  alemanes.  Según  unos 
no  deja  duda  por  los  pescados  que  contiene, que  ha  sido  forraacionde 
agua  dulce,  probablemente  anterior  á  la  de  los  cocodrilos,  y  junta 
con  la  de  los  sorianos  de  la  familia  de  los  monitores:  según  otros 
tiene  sólo  ocho  especies  de  fucos^  y  de  consiguiente  plantas  mari- 
nas. 


Aragonia. 
Prismatic  Lime-Haloide,  M. — Arragonite,  H.,  y  otros. 

Blanca  de  nieve,  amarillenta,  agrisada  y  verdosa:  del  blanco 
verdoso  pasa  á  gris  verdoso,  verde  montaña  y  cardenillo:  del  agri- 
sado á  gris  de  perla  y  violado  claro,  y. del  blanco  amarillento  al 
gris  amarillento.  Hay  cristales  á  un  mismo  tiempo  verdes  y  zzxX' 
les?  y  aun  también  grises:  rara  vez  tienen  manchas  pardas  y  rojas 
de  substancias  estrañas. 

En  masas,  globosa,  arriñonáda  y  coraliforme  de  superficie  en- 
costrada, en  chapas  y  cintas,  y  en  los  cristales  de  la  fíg.  114  lam. 
n.  La  ñg.  a  es  la  primitiva,  que  es  Un  prisma  rombal  recto  que 
truncado  en  las  cuatro  esquinas  agudas  de  modo  que  desaparezca 
^a  cara  P  da  la  fig.  ¿:  la  c  son  cuatro  cristales  de  éstos  adheridos 
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por  las  cara»  M;  en  la  ¿¿se  adhieren  otros  cud^  cristales,  en  que 
son  visibles  las  caras  M  M'  y  P,  pero  tienen  las  aristas  agudaí 
truncadas  paralelamente  al  eje:  en  la  e  hay  seis  de  estos,  que  nun- 
ca están  tan  claros,  sino  mas  adheridos  en  la  ñ^ira  del  prisma  exá- 
gono f^  cuyas  caras  laterales  no  son  planas,  sino  que  forman  un 
ángulo  obtuso  entrante,  que  es  lo  que  indican  las  lineas  de  puntos 
y  las  loniritudinales  correspondientes. 

Los  prismas,  y  tablas  llamando  asi  á  los  cortos,  por  fuera  lisos 
y  lustrosos,  y  con  caras  terminales  encostradas:  los  solitarios  6 
gemelos  dobles  y  triples,  siempre  embutidos,  y  por  lo  común  me^ 
dijinos.  Los  cristales  en  agujas  6  capilares  que  son  pirámides  exá' 
gonas  muy  largas,  resplandecientes,  fuertemepte  rayados  al  (ra- 
yos, adherentes  por  un  extremo,  y  agrupados  en  estrellas  y  rami- 
lletes. 

Por  dentro  entre  lustrosa  y  poco  lustrosa  de  lustre  de  vidrio, 
que  se  acerca  algo  al  de  cera. 

Textura  hojosa,  rara  vez  clara  de  cruceros  paralelos  á  las  caras 
del  prisma,  mas  claro  á  la  corta  diagonal.  El  que  está  en  cintas 
tiene  textura  fibrosa  paralela  curva  6  recta  y  gruesa:  la  trans» 
versal  es  concoidea 'pequeña  é  imperfecta,  que  pasa  á  desigual. 

Fragmentos  poco  agudos,  y  la  fibrosa  en  astillas  y  cuneiformes. 

Sioüipre  tiene  la  que  está  en  masas,  especialmente  la  blanca, 
partes  separadas  en  barras,  gruesas,  delgadas  y  muy  delgadas, 
rectas  y  paralelas  6  divei*gentes  en  ramilletes. 

En  masas  trasluciente,  los  cristales  semitransparentes  y  laspi^ 
rámides  transparentes  con  dos  ejes  de  doble  refracción. 

•  Semidura  de  4,  5  á  5,  25:  agria:  quebradiza,  1^6  pirámides  muy 
quebradizas-.   P.  de  2,  8  á  2,  9. 

No  se  muda  en  el  matraz  al  principio  á  una  temperatura  que 
excede  mucho  á  la  del  ag4ja  hirviendo;  pero  cuando  está  cerca  de 
rusentarse  se  hincha  y  se  deshace  en  polvo  blanco,  grueso  y  lige- 
ro, y  en  el  cuello  del  matracito  se  junta  muy  poca  agua,  menos 
que  la  de  otros  fósiles  que  solo  contienen  la  que  los  hace  chispor- 
rotear.  Con  los  fundentes  se  porta  como  el  espato  calizo. 

En  todas  las  que  tienen  partes  separadas  en  barras  se  distin- 
guen cruqcros  longitudinales  de  lustre  de  seda,  cuando  en  cl  es- 
palo calizo  son  oblicuos  al  eje  por  delgadas  que  sean  las  barras. 
Hay  casos  en  que  están  juntos  k  lo  largo  el  espato  calizo  y  laara- 
gonia  en  capas  perpendiculares  á  las  fibras,  y  entonces  las  de  la  ín- 
tima tienen  menos  transparencia  que  las  del  espato  calizo. 

Es  propia  de  todas  las  formaciones,  y  se  halla  hasta  en  algunas 
lavas.  Los  mas  hermosos  cristales  y  transparentes  se  hallan  en 
Bilin  en  Boemia  en  una  cinta  en.  basalto  descompuesto,  y  esta  va- 
riedad es  la  que  excede  en  dureza  al  espato  flúor,  y  en  la  que 
abunda  mas  el"  carbonato  de  estroncia,  como  le  comunico  en  carta 
Stronieyer  á  Éreithaupt.  Los  cristales  gemelos  &  compuestos  d« 
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mayor  número  de  individuos  se  hallan  embutidos  en  la  arcilla 
que  acompaña  al  yeso,  como  en  Aragón,  de  donde  toni6  el  nombre, 
mezclados  y  teñidos  de  rojo  por  oxido  de  hierro,  á  veces  con  cris- 
tales de  cuarzo.  También  se  halla  en  vetas  y  mantos  con  sulfuros, 
pirita  y  malaquita  que  suele  teñirla  de  verde  y  azul. 


M  AGNESITE.  Mg  C  ^ 

Magnesit,  Br. — Kohlensaüre  Talkerde,  reine  Talkerde,  dichter 
Magnesit — Magnesie  carbonatée,  H. — Giobertitc,  BeiJda>'t. 

I.  Compacto. 

Gris  amarillento  claro  y  amarillo  de  isabel,  que  tira  á  blanco 
agrisado,  y  rara  vez  á  amarillento:  en  partes  es  gris  ceniciento 
con  puntos  y  dendritas  pardas,  y  negro  agrisado. 

Elu  masas,  bulboso  y  arriíionado,  y  en  lo  interior  con  pequeñas 

ampollas  y  ojoso,    de  superfície  áspera.     Los  romboedros  son 

muy  raros  y  dicen  que  tienen  crucero  confuso  paralelo  á  sus  caras. 

Por  dentro  mate,  6  poco  lustroso  de  lustre  de  vidrio. 

Textura  concoidea  perfecta  y  plana,  y  tal  cual  vez  terrosa  fina. 

CGiobertiteJ, 

Fragmentos  poco  agudos:  scmiduro  de  4  á  4,  5:  poco  agiúo: 
poco  resistente. 

Se  pega  bastante  á  la  lengua:  árido  al  tacto.  P.  2,  8. 
Se  disuelve  con  alguna  eíervcscencia  en  los  ácidos.  En  el  ma- 
tracito  da  poca  6  ninguna  agua.  Sobre  carbón  salta  algo  y  se  en- 
coge mucho:  después  obra  como  alcalino  en  el  papel  de  reacción 
liumedecido.  Con  los  fundentes  se  porta  como  la  magnesia. 
Sstá  compuesto  según  Lampadio  y  Klápróth : 

El  de  Moravia     El  de  Estiria. 
Magnesia    -        -     47  -         -  .      -     4S  . 
Acido  carbónico        51        -         -         49 
Agua       -        -  1,6         -         -       3 

Parece  que  se  halla  en  lajas  y  vetas  en  montañas  de  serpentina 
y  talco  apizarrado  El  mCirmol  magnesiaiw  de  Nuttal  de  Hobo- 
ken  en  Nueva  Jersey,  que  se  ha  hallado  en  masas  y  en  prismas 
exágonos  parece  tener  análogia  con  el  magnesite.  La  Baudisse* 
rit  de  Baudissero  en  Piamonte  debe  de  ser  mezcla  de  carbonato 
de  magnesia  é  hidrato  de  siliza:  da  de  12  á  15  por  100  de  siliza, 
y  hasta  13  por  100  de  agua;  y  se  halla  en  vetas  en  caliza. 

•  Maffnesite  llama  Beudant  á  la  espuma  de  mar. 
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II.  Espato  amarillo. 

Brachitypous  Ka]k-Halo¡dc,M. — ^Talkspath  y  Gelbspath,  Br.— 
Breunnerit,  Haid. — Spathíger  Magnesit,  Magnesitspath. 

Blanco  ó  gris^que  amarillea  comunmente  y  á  veces  pardea. 
De  lustre  de  vidrio  y  en  las  caras  áe  crucero  á  veces  de  nácar. 
Textura  concoidea:  crucero  muy  perfecto  paralelo  á  las  caras 
del  romboedro,  y  á  veces  también  al  truncamiento  de  las  aristas 
terminales.  El  que  está  en  masas  tiene  partes  granudas  muy  in- 
corporadas. 

De  transparente  á  trasluciente:  raspadura  blanca  agrisada. 
'Su  análisis  di&  6  Stromeyer:  Magnesia       -         -         -    41,06 

Oxídulo  de  hierro        -  8,57 

Oxídulo  de  marganeso     -      0,43 

Acido  carbónico  -         48,94 

En  el  Grainer  en  el  Ti  rol  en  cristales  embutidos,  6  mezclado 

con  brunoespato^  en  fragmentos,  también  en  talco  apizarrado. 


Mesitinespato. — Mesitinspath,  Bh. 

Los  romboedros  tienen  los  vértices  fuertemente  ti^ncados  y 
las  esquinas  laterales  redondeadas. 

Tiene  indicios  de  crucero  paralelo  á  los  truncamientos  de  las 
aristas  terminales,  que  es  decir  á  las  caras  del  segundo  romboe- 
dro obtuso. 

De  trasluciente  á  transparente,  y  entonces  de  doble  refracción. 

Parece  compuesto  de  oxídulo  de  hierro,  magnesia  y  ácido  car- 
bónico con  algo  de  cal  y  de  oxídulo  de  marganeso. 

Br.  lo  halló  en  un  grupo  de  cristal  de  roca  con  cuero  fósil  de 
Traversella  en  Piamonte  según  decian. 


Dolomía,   Ca  C^  +  MC^? 

Macrotypous  Kalk-Haloide,  M. — Dolomit — Bitterkalk.— Chaux 
carbohatce  magnesiiére  granulaire,  H. 

I^  Granuda  hojosa. 

Blanca  de  nieve,  amarillenta  y  agrisada,  que  rara  vez  pasa  i 
gris  cenicienta  clara:  la  gris  á  veces  porosa. 
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£2n  masas,  globosa,  en  ríñones  y  en  coliflor^  de  superficie  aspea- 
ra y  encostrada. 

Por  dentro  centellante,  que  se  acerca  á  poco  lustrosa  de  lustre 
de  nácar,  y  á  mate. 

Textura  hojosa  pequeña  y  fina,  y  algo  prolongada,  que  por  la 
finura  de  las  partes  granudas  parece  que  pasa  á  compacta  y  asti- 
llosa ( Ratichwa'^kt,  Fldtzdolomit  enpartejila  globosa  fibrosa; 

Fragmentos  romos:  partes  separadas  granudas,  pequeña^  y  fi« 
cas,  poco  incorporadas,  que  dan  al  todo  un  aspecto  arenoso. 

Trasluciente  en  los  bordes,  6  poco  trasluciente. 

Blanda  de  4  á  4,  5:  agria:  quebradiza.  P.  de  2,  7  i  2,9  se* 
gun  Br. 

Kldproth  dice  que  echada  en  polvo  sobre  ascuas  despide  luz  rd- 
ja  fosfórica:  se  descompone  con  el  tiempo  perdiendo  su  color. 

Kláproth  sac&  de  la  de  San  Godardo; 

Carbonato  de  cal  -  -  52,00 
Carbonato  de  magnesia  46,50 
Oxido  de  hierro  -  -  0,50 
Oxido  de  marganeso    -  0,25 

y  de  una  antigua  que  seria  algún  pedazo  de  estatua: 

Carbonato  de  cal  -  -  51,50 
Carbonato  de  magnesia     "^  48,00 

Se  hallan  lajas  gruesas  en  terrenos  primitivos  alternando  cQii 
micapizarra  y  serpentina,  y  aun  ella  misma  tiene  chispitas  de  mi* 
ca,  que  le  dan  mas  lustre,  y  un  aspecto  pizarreño,  y  la  hacen  & 
veces  algo  flexible  como  la  arenisca:  está  con  turmalina,  corundo, 
talco,  espato  calizo,  y  á  veces  con  sulfuro  de  arsénico,  de  antimonio, 
de  zinc  y  de  hiirro,  y  tremolana,  como  la  de  San  Godardo  en  los 
Alpes.  Tnmbieu  la  hay  en  grandes*  masas,  en  los  terrenos  secun- 
darios foi|pando  colinas  de  figura  c6nica  y  generalmente  sobre  la 
arenisca  del  carbón,  sea  ocupando  el  lugar  de  la  piedra  del  pen- 
diente, que  es  una  caliza  gris,  eompacta,  6  en  capas  entre  la  are« 
ñisca  abigarrada.  Buch  la  ha  hallado  en  el  Tirol  sobre  almendri- 
lla y  basaltos,  y  la  de  Ungria  parece  corresponder  á  la  caliza  del 
Jura:  bien  se  puede  mirar  como  una  roca^ 

P.    Espática  6  maonesiaespato. 

Rautenspath. — ^Bitterspath,    Muricalciteí-*— C.    C.    magneslfére^ 
*  form.  dcterm.,  H. 

Blanca  amarillenta,  verdosa  y  agrisada,  que  pasa  á  gris  amari- 
llenta, gris  cenicienta  obscura,  y  de  esta  á  negra  agrisada:  de 
blanca  amarillenta  pasa  á  amarilla  de  alberjones  y  de  isabel,  y  de 
la  verdosa  á  verde  espárrago  y  aceite. 

En  masas  y  en  romboedros  de  106^  15'. 

3  U 
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Los  cristales  de  superficie  áspera  y  poco  lustrosa,  por  lo  comou 
medianos,  rara  vez  pequeños  y  embutidos,  6  adherentes  por  las 
aristas  de  la  base  común,  y  agrupados.  Los  gemelos  adheridos  pa- 
ralelamente á  la  cara  c  del  primer  prisma  fíg.  113  lam.  17  let  c. 

Por  dentro  lustrosa  y  resplandeciente  de  lustre  de  vidrio,  que 
se  acerca  al  de  nácar. 

Textura  hojosa,  perfecta  y  plana,  rara  vez  curva,  de  triple  cru- 
cero paralelo  á  las  caras  del  romboedro  primitivo:  á  veces  se  no^ 
ta  otra  textura  transversal  concoidea  pequeña  é  imperfecta. 

FragiAcntos  romboedros:  partes  granudas  esquinadas,  media- 
nas y  pequeñas:  la  de  junto  á  Zimapan  las  tiene  grandes. 

Transparente  comunmente;  la  gris  trasluciente  y  la  npgra  y 
blanca  de  Zimapan  solo  en  los  bordes. 

Menos  blanda  que  el  espato  calizo:  agria:  quebradiza.  P.  de 
2,  9  á  3  según  Br. 

En  polvo  la  disuelven  los  ácidos  con  poca  efervescencia.  Se 
porta  al  soplete  como  el  carbonato  do  cal  sin  magnesia. 

Según  Kláproth  tiene  la  del  Tirol; 

Carbonato  de  cal               -         -  52 

Carbonato  de  magnesia        -     ,  45 

OxiJo  de  hierro  con  marganeso  3 

Se  hallan  los  cristales  embutidos  en  clorita  apizarrada,  caliza  V 
serpentina,  &  veces  con  asbesto  y  tremolana,  y  también  en  rocas 
de  capas,  especialmente  en  yeso  y  anhidrita  en  la  formación  de 
la  sal,  y  en  los  huecos  cristalinos  de  la  dolomia  compacta,  y  en 
retas  metalíferas.  El  pequeño  romboedro  de  México  de  Beudant 
(supongo  de  Valenciana),  que  le  dio  por  el  análisis  30,4  de  cal  y 
21,5  de  magnesia,  será  dolomia,  aunque  el  ángulo- del  romboedro 
sea  106°  12  ,  es  decir  tres  minutos  menos;  pero  el  lea^cular  de 
allí  mismo  que  le  dio  45  de  cal  y  12  de  magnesia  es%iposib]c 
que  lo  sea. 

Ha.    MlEMIA. — ^^GüANUflESrTA. 

Miemite. — C.  C.  magnesifore  Icnticulairc,  H. 

Color  verde  espárrago  bajo,  que  pasa  á  blanco  verdoso. 

En  masas,  y  en  romboedros  obtusos,  medianos  6  pequeños,  ad- 
herentes  por  sus  aristas  laterales  6  atravesados,  y  de  superficie 
encostrada.  tá 

Por  dentro  resplandeciente  de  lustre  de  nácar. 

Textura  hojosa  curva  de  triple  crucero  oblicuángulo.    . 

Fragmentos  romos:  partes  separadas  granudas  esquinadas,  gnui- 
iles  y  medianas. 

Trasluciente:  semidura:  agria.  P.  2,  88. 
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Se  disuelve  lentamente  y  con  poca  eferveseeacia  en  ácido  nitiú- 
■co  en  frío. 

Se  hall6  en  Miemo,  de  donde  tomó  el  nombre,  en  Toscana  em- 
butida en  yeso,  y  Gieseke  h  encontró  en  Groenlandia  en  ojos  ó 
ri  ñones  con  vavelia;  piedra  de  Aragón  y  Calcedonia,  en  vacia  deB' 
compuesta. 

11^  En  barras. — Prismatic  Miemite,  Jam. 

Verde  eipárrago,  aceituna  y  aceite. 

En  romboedros  obtusos,  fuertemente  truncados  en  todas  las  es!> 
quinasyócon  las  caras  del  segundo  prisma  u  (fíg.  113  lam.  17  let 
b)  y  con  la  mitad  de  las  caras  r  de  la  doble  pirámide  exágona  let 
A,  pequeños  y  muy  pequeños,  que  á  veces  solo  forman  costras. 

Por  dentro  lustrosa  dé  lustre  de  vidrio. 

Textura  de  hojosa  encubierta  á  astillosa:  fragmentos  romos. 

Partes  separadas  en  barras  ó  prismáticas,  como  las  llama  Jame- 
son  de  quien  es  esta  descripción  y  la  anterior. 

Dureza  y  peso  como  en  la  anterior.  También  so  porta  lo  mismo 
on  ácido  nítrico. 

Según  el  análisis  do  Kláproth  tiene  dos  átomos  de  carbonato  de 
cal  por  uno  del  de  magnesia. 

Se  halla  en  fintas  de  cobalto  que  arman  en  arenisca  en  Glücks- 
brunn  en  Gota,  y  en  Beska  én  Servia  en  las  fronteras  de  Turquia, 

III.    GUROFIANA. 

^  Gurhofían,.  Compact  Dolomite,  Jam.  y  I^h. 

• 

Blanca  amarillenta  y  de  nieve,  y  de  un  blanco  vecdoso  claro. 

En  masas,  muy  rara  vez  celular:  por  dentro  mate  ó  poco  cen- 
tellante. 

Textura  concoidea  grande  y  plana:  fragmentos  agudos. 

Fuertemente  trasluciente  en  los  bordes:  raspadura  mas  lustrosa? 

Semidura  de  7  á  7,  5:  agria:  poco  resistente.  P.  2,  8. 

Resollando  sobre  ella  huele  á  cacao;  y  se  distingué  del  ópalo 
por  su  menor  lustre  jr  mayor  peso. 

En  polvo  iMjisuelve  con  alguna  efervescencia  en  ácido  sulfú- 
rico diluido  según  Kláproth,  y  está  el  carbonato  de  cal  con  el  car- 
bonato de  magnesia  en  razón  de  2  á  1. 

Se  halla  en  cintas  en  serpentina  junto  á  Gurhof  en  lá  Austria 
inferior. 


IV.   COWITE. 

Conites  de  Retzio.^-Koait 

De  color  gris  ceniciento,  amarillento  y  verdoso,  rara  vez  verde 
montaña,  que  al  aire  se  pone  pardo. 

En  masas,  estalactftico,  con  impresiones  piramidales  de  cuarzo, 
y  en  revestimiento:  por  dentro  mate. 

Textura  parcial  desigual  de  grano  pequeño  y  astillosa  pequeña, 
ta  general  propende  k  concoidea  plana. 

Fragmentos  algo  agudos:  de  trasluciente  en  los  bondes  á  opaco. 

Semiduro  en  bastante-  grado:  agrio:  poco  resistente.  P.  2,  89 
«egun  Br. 

Al  soplete  sobre  carbón  se  ennegrece  sin  fundirse.  En  ácido 
nítrico  se  disuelve  con  poca  efervescencia.  El  de  Hesse  seg^m 
John  y  Stromeyer  tiene  dos  átomos  de  carbonato  de  magnesia  por 
uno  de  cal,  y  su  P.  3. 

El  de  Sajonia  se  cria  con  cuarzo,  brunoespato,  pirita  sulfúrea, 
I)Ienda  negra,  pirita  arsénical,  &c. 


Al AB ANDINA   HOJA.   Mu  CK 

Macrotypouf  Parachrose-Baryte,  M. — Rhomboi<la]  Red  Manga- 
nese,  Jam. — Rother  Braunstein,  W. — Manganspath,  Br.— 
Rhodochrosit,  Uacsm. — Man  gañese  carbonatée>  H. — Diallo- 
gite,  Beüdant. 

I.  Hojosa. 

De  color  rojo  rosado,  que  se  acerca  por  un  lado  á  encarnado,  y 
por  otro  á  blanco  rojizo:  se  toma  de  pardo  al  aire. 

En  masas,  globosa,  en  racimos,  y  en  romboedros  obtusos  de 
106^  46',  que  se  acercan  á  lentes  de  figura  de  silla  ioglesa,  y  en  ta- 
blas exágonas,  agrupadas  en  bolas  y  ramilletes.  Los  romboedros 
están  truncados  por  las  aristas  terminales  del  segundo  romboedro 
mas  obtuso,  y  como  estas  están  rayadas  á  lo  largo,  parecen  lentes, 
y  siendo  las  del  romboedro  primitivo  lisas  y  k  veces  curvas  pare- 
cen las  lentes  de  ñgura  de  silla  inglesa'. 

Los  cristales  pequeños  y  muy  pequeños,  y  1u^|bsos. 

De  poca  lustrosa  á  lustrosa  de  lustre  de  nácar.  ^ 

Textura  hojosa,  plana  6  curva  de  triple  crucero  paralelo  á  las 
caras  del  romboedro. 

Los  fragmentos  pequeños  romboedros,  y  los  grandes  esquinados 
indeterminadamente. 
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La  que  está  en  masas  tiene  partes  separadas  granudas,  peque- 
ñas y  finas. 

De  trasluciente  í  trasluciente  en  los  bordes.  D.  de  4,  75  á  5,  5: 
agria:  poco  resistente.  P.  de  3,  35  á  3,  43  Br. 

Hace  efervescencia  con  el  ácido  nítrico.  En  el  matraz  da  poca 
agua  y  chisporrotea  fuertemente:  con  mas  calor  se  va  el  ácido  car- 
b^inico,  y  se  pone  el  pedacito  que  se  prueba  giús  verdoso,  que  es 
el  color  del  oxidulo  de  margancso.  £)n  un  matracito  panzudo  ó 
sobre  carbón  se  pone  negra  por  la  oxidación  del  oxidulo.  Al  fue- 
go de  reducción  sobre  carbón  se  vuelve  de  un  pardo  musco  y  pro- 
duce la  reacción  de  la  cal  viva  sobre  el  papel  de  fernambuco.  Con 
los  fundentes  se  porta  como  el  oxido  de  marganeso  con  mezcla 
de  hierro. 

Su  análisis  di6  á  Berthier:  Oxidulo  de  marganeso    -    -  51,0 

.  Acido  carbónico    •  . -•  -     -  38,7 

Oxidulo  de  hierro      -    -    -  4,6 

Cal    -    -     -     -     -     -     -     -  5,0 

Magnesia 0,8 

Se  halla  en  vetas  metálicas  con  plata  y  plomo,  cobre  amarillo, 
pirita  sulfdrea,  cuarzo,  &^.  y  tanibien  en  mantos  en  rocas  de  tran- 
sición con  otros  ininerales  de  marganeso. 

II.  Compacta. 

De  rosada  clara  á  blanca  rojiza  obscura,  y  por  defuera  á  veces 
parda  de  madera,  y  cetrina  por  la  acción  del  aire. 

En  masas,  diseminada  y  arriñonada:  por  dentro  de  mate  á  cen- 
tellante. 

Textura  desigual,  que  pasa  á  concoidea  imperfecta. 

D.  GOtao  la  anterior:  agria:  poco  resistente.  P.  de  3,  38  á  3,  40. 

La  compacta  de  Kapnik  dio  á  Lampadio: 

Acido  carbónico       -        -    49 
Oxidulo  de  marganeso  48 

Se  halla  en  vetas  en  montañas  de  transición  con  cuarzo,  metal 
negro,  blenda  amarilla  y  parda,  galena,  metal  de  Nagiag,  &c. 


HiEBRO  ESPÁTICO.  Fe  C,  Ca  C,  Mn  C*. 

Brachytypous  Parachrose-Baryte,  M. — Sparry  Iron,  JAM.-Spath- 
eisenstein,  W.-*-Sphftrosiderit,  Hausm.— Fer  oxidé  carbonaté, 
H. — Siderose,  Beudant. — Hierro  carbonatado. 

Del  gris  amarillento  pasa  por  un  lado  á  amarillo  de  alberjones 
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y  de  isabely  al  blanco  amarillento  y  agrisado^  y  por  otro  á  pardo 
cetrino,  de  clavo  y  musco,  y  aun  á  negro  pardusco:  son  raras  las 
variedades  de  color  gris  ceniciento  y  verdoso,  6  que  tiraa  á  pardo 
rojizo.  Se  pone  al  aire  defuera  hacia  dentro,  sobre  todo  el  mas 
claro,  pardo  y  negro,  mudanza  que  ya  ha  empezado  con  los  mas 
en  el  criadero. 

En  masas,  diseminado,  globoso  y  arriñonado  (Sph&rosiderit)^ 
con  impresiones  de  espato  calizo  piramidal,  y  en  los  cristales 
de  la  fíg.  164  lam.  22.  La  let  a  es  un  octaedro  irregular,  que  re- 
sulta como  en  el  hierro  espejado  del  truncamiento  de  los  vértices 
del  romboedro  primitivo:  la  b  el  segundo  prisma  con  el  segundo 
romboedro  mas  obtuso,  como  en  el  espato  calizo,  y  la  c  el  primer 
prisma  con  el  romboedro  primitivo. 

Los  cristales  medianos,  pequeños  y  muy  pequeños,  rara  vez  so- 
litarios comS  la  lente,  por  lo  común  agrupados. 

Las  caras  o  ásperas,  las  P  curvas,  como  en  las  sillas  inglesas, 
las  c  lisas,  las  u  ásperas,  las  de  las  ñguras  imitativas  encostradas. 
Rayadas  fuertemente  las  caras  del  romboedro,  resultan  las  lentes 
comunes.  Las  masas  están  á  veces  adheridas  por  las  caras  del 
romboedro  mas  obtuso.  * 

Por  dentro  de  poco  lustroso  éi  lustroso,  y  el  negro  solo  cente- 
llante de  lustre  de  vidrio,  que  tira  mucho  á  nácar. 

Textura  hojosa,  rara  vez  plana,  por  lo  común  algo  curva  de  tri- 
ple crucero  paralelo  al  romboedro  de  107°;  disminuyendo  las  par- 
tos granudas  desaparece  la  textura  hojosa,  y  se  substituye  otra  as* 
tillosa. 

Los  fragmentos  del  hojoso  romboedros,  los  del  compacto  poco 
agudos.  La  csferosiderita  tiene  los  cruceros  curvos,  y  partes  sepa- 
radas en  barritas  divergentes  en  estrellas. 

El  que  está  en  ma.sas  tiene  siempre  partes  granudas  esquinadas 
de  todos  tamaños*. 

Las  variedades  mas  claras  son  traslucientes  y  aun  semitranspa- 
rentes, las  obscuras  llegan  á  ser  opacas.  Las  primeras  dan  raspa- 
dura blanca,  las  últimas  parda  cetrina  clara. 

Semiduro  de  4,  5  á  5,  25:  poco  agrio:  quebradizo.  P.  de  3,  % 
á  3,  73:  el  que  baja  de  3,  6  está  algo  descompuesto. 

Se  disuelve  con  dificultad  y  con  poca  efervescencia  en  ácido  ní- 
trico principalmente  si  no  se  pulveriza.  Algunos  chisporrotean 
fuertemente:  á  un  calor  muy  suave  se  pone  negro  y  da  oxidulo 
de  hierro,  que  es  atraido  fuertemente  por  el  imán.  El  vidrio  que 
da  con  sal  fosfórica  tocado  con  la  punta  de  una  aguja  de  salitre  se 
pone  mas  o  menos  violado. 

El  análisis  de  Kláproth  es  del  de  Neudorf  en  el  tlarze  á  saber: 

Proto'xiílo  de  hierro     -         -     57,50 

.  Acido  carbónico        -         -         36,00 

Oxido  de  marganeso     -         -      3,50 

Cal  -         .         -         .  1^25 
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Se  cria  en  montañas  primitivas  y  de  transición  en  vetas  con  ga- 
lena, blenda,  cobre  amarillo,  estaño,  &c.,  y  en  las  de  capas  en 
trozos  horizontales,  que  pertenecen  á  la  caliza  mas  antigua,  acom- 
pañado de  hierro  pardo,  marganeso  y  aun  el  mismo  pasa  á  hierro 
parda  Los  fundidores  distinguen  el  de  color  claro  del  de  obscu- 
ro, 6  el  fresco  y  descompuesto  con  los  nombres  de  no  maduro  y 
maduro,  porque  tienen  que  quemar  el  primero  antes  de  usarlo 
6  mas  bien  lo  dejan  estar  ai  aire  un  año  6  dos  antes  de  fundirlo. 
También  se  halla  en  los  huecos  del  basalto,  como  la  esferosideri- 
ta  de  Hausmann. 

En  Estiria,  Carintia  y  Somorrostro  en  Vizcaya  se  saca  mucho 
hierro  colado  y  forjado,  y  en  las  primeras  acero  para  lo  cual  es 
muy  á  propósito. 

La  esferosiderita  arcillosa  {thoniger  Sphilrosiderit)  es  una  mez- 
cla de  hierro  espático  y  arcilla  de  color  gris  ó  pardo,  mate  6  poco 
lustrosa,  y  de  textura  terrosa.  Forma  masas  esferoidales,  especial- 
mente en  la  formación  de  la  arenisca  verde,  y  del  lias,  y  tam- 
bién en  la  del  carbón  á  veces. 


Anqueria. 

Paratomous  Kalk-Haloide,  M. — Ankerit,  Rohwand,  robe  Wand, 
Rosszahnj  Wandstein  en  Estiria. 

Blanca,  que  tira  á  gris  y  roja,  y  al  aire  se  obscurece. 
•   En  masas,  y  en  romboedros  truncados  en  los  vértices  6  en  las 
aristas  terminales  por  las  caras  del  romboedro  mas  obtuso,  y  ad- 
heridos paralelamente  á  una  cara  del  prisma.  ' 

Lustre  de  vidrio,  que  se  inclina  á  veces  9\  de  nácar:  traslucien- 
te, agria. 
Al  soplete  se  pone  negra  y  obedece  al  imati. 
Tiene  según  Berthier:  Carbonato  de  cal       -        -    51 

Carbonato  de  magnesia  25 

Carbonato  de  hierro  -        -    20 
Carbonato  de  marganeso  3 

Se  halla  en  lajas  éu  micapizarra,  y  sobre  los  trozos  de  hierro 
espático  en  Salzburgo  y  en  Estiria. 
SúrvQ  dei  liga  en  la  fundición  del  hierro. 


Brunoesfato.  . 
P^l-Spath,  Bb.— C«  C.  ferrifére  et  manganesifére,  H« 
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I.  Hojoso. 

BLinco  agrisado^  amarilleoto  y  rojizo,  que  pasa  á  rojo  rosado^ 
de  albérchigo,  encarnado,  de  sangre  y  pardusco:  de  este  y  del 
blanco  agrisado  pasa  á  veces  á  gris  de  perla  claro.  Cuando  ha  es- 
tado algún  tiempo  al  aire  -se  pone,  por  la  mayor  oxidación  del 
marganeso,  pardo  cetrino,  musco  y  al  fin  negro,  cuj'os  coiores 
penetran  hasta  el  interior.  Rara  vez  tiene  manchas  y  venas. 

En  masas,  diseminado,  estalactítico,  rara  vez  en  pequeños  ri> 
ñones,  que  casi  son  racimos,  en  bolas,  eon  impresiones  de  tablas 
y  romboedros,  celular,  cariado  y  en  romboedros  que  no  pasan  de 
106^  3',  según  el  difunto  Bustamante,  en  la  doble  pirámide  trian- 
gular obtusa  y  en  la  lente. 

Su  agrupamiento  reviste  las  dobles  6  simples  ptrimides  del  es- 
pato calizo  metastático,  que  á  veces  están  huecas,  y  por  fuera  y 
por  dentro  encostradas:  estos  cristales  son  por  lo  común  pequeños 
y  muy  pequeños:  los  romboedros  rara  vez  medianos,  y  lustrosos 
6  poco  lustrosos. 

Por  dentro  lustroso,  que  pasa  á  poco  lustroso  y  á  resplande- 
ciente de  lustre  de  vidrio,  que  tira  al  de  nácar. 

Textura  hojosa  perfecta,  rara  vez  plana,  ma3  bien  curva  de  tri- 
ple erurero  mas  oblicuángulo  que  en  el  espato  calizo:  de  este  es 
del  que  observó  Bustamante  los  ángulos,  que  supongo  son  los  mis- 
mos de  los  cristales. 

Los  fragmentos  grandes  algo  romos,  los  pequeños  romboedros. 

El  que  está  en  masas  tiene  partes  granudas  esquinadas  de  todos 
tamaños,  y  rara  vez  tcstáceas  planas  y  delgadas  muy  incorporadas. 

Por  lo  común  trasluciente  en  los  bordes,  que  rara  vez  pasa  á 
trasluciente. 

I).  4,  5:  poco  agrio:  poco  quebradizo.  P.  2,  88  según  Wémer 
y  2,  79  á  2,  85  según  Br. 

Lo  distinguen  del  espato  calizo,  su  color  que  tira  mas  á  rojo, 
su  textura  hojosa  curva,  su  mayor  dureza,  menor  transparencia  y 
mayor  peso;  y  del  hierro  espático,  su  mayor  transparencia  y  me- 
nor peso.  Cuando  se  hallan  los  tres  en  un  mismo  grupo  está  de- 
bajo el  hierro  espático,  como  mas  antiguo,  en  nredio  el  brunocs- 
pato,  y  encima  el  espato  calizo  como  mas  nuevo  y  disoluble. 

Hace  poca  efervescencia  con  los  ácidos:  al  soplete  se  pone 
pardo  y  negro. 

Su  análisis  diú  á  Berthier:  Carbonato  de  cal     -        -    53,2 

Carbonato  de  magnesia         25,0 

Id.  de  oxídulo  de  hierro      14,0 

Id»  de  oxidulo  de  marganeso  4,8 

Agua    -        -        -        -        0,4 

Es  abundante  en  vetas  de  montañas  primitivas,  de  transición  y  de 
capas,  especialmente  en  las  de  plata,  y  se  tiene  por  btiena  matriz. 
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Br.  reúne  en  un  género  que  llama  PetUspaihy  o  pérlaespáto 
la  mayor  parte  del  magnesiaespato  y  del  brunoespato,  alegando 
que  iodos  los  brunoespatos  tienen  magnesia.  Es  cierto^  pero 
tienen  menos  que  el  magnesiaespato  y  mas  oxídulo  de  hierro  y 
niarganeso;  y  sus  ángulos  son  también  diversos. 

II.  Fibroso. 

Rojo  rosado  y  encarnado,  y  á  veces  gris  dfe  perla. 

En  masas,  diseminado,  en  pequeñas  esferas,  y  en  hacecillos. 

Por  dentro  poco  lustroso  de  lustre  4e  nácar. 

Textura  fibrosa  gruesa  y  recta  y  divergente  en  ramilletes  y  es- 
trellas. 

Fragmentos  en  astillas  y  cuneiformes:  partes  granudas  esquina- 
das, grandes  y  medianas. 

Poco  trasluciente,  y  en  lo  demás  conviene  con  el  anterior. 

Aquí  pertenecen  los  preciosos  hacecillos  de  Valenciana  en  el 
estado  de  Guanajuato,  descritos  en  la  página  123  de  la  primera 
edición  de  mis  elementos  de  Orictognósia. 

Se  halla  en  vetas  de  montañas  primitivas  y  de  transición  juntó 
con  el  hojoso  y  con  amatista,  blenda  amarilla,  metal  negro,  &é. 
en  Schemnitz  en  Ungría  y  Kapnik  en  Transilyania,  y  sin  los  dos 
últimos  en  México. 


Calamina.  Z»  C*. 

Rhorobohedral  Zinc-Baryte,  M. — Rhombohedral  Calamine,  Jam* 
— Galmei  (en  parte)  W.-^Zinkspath,  Leonh.— Zinc  carbona-* 
té,  H.-^mithsonite,  Beudañt. 

L    GOMUN. 

Blanca  amarillenta  y  agrisada,  que  pasa  á  gris  amarillenta  y  á 
gris  de  humo  claro. 

En  masas,  arriñonada,  en  racinios,  estalactítica  de  superficie 
generalmente  áspera,  en  costras  y  en  cristales  impropios,  traus^ 
mutados  de  espato  calizo  como  los  romboedros  agudos  de  la  pag. 
02  del  segundo  tomo  de  la  primera  edición  de  mi  Oriotogn6sia,  y 
en  romboedros  propios  de  107^  40'  de  W611aston.  El  cristal  de  la 
let  i  (fíg.  113  lam.  17}  es  de  Sibcria,  y  el  de  la  164  lam.  22  let. 
h  de  Úngria.  Se  hallan  también  solos  el  romboedro  primitivo  P, 
y  el  segimdo  romboedro  mas  agudo  g  cuyo  ángulo  de  las  aristas 
terminales  66^  29'.  Las  caras  P  comunmente  curvas  y  ásperas,  las 
demás  lisas  y  planas. 
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Los  cristales  pequeños,  solitarios,  agrupados  y  lustrosos. 

Por  dentro  de  lustrosa  á  'poco  lustrosa  de  lustre  de  vidrio,  que 
se  acerca  al  de  nácar. 

Tesitura  hojosa  de  triple  crucero  generalmente  curvo  paralelo  á 
las  caras  del  romboedro:  la  transversal  desigual  y  concoidea  iropier 
fecta:  fragmentos  romboedros. 

La  que  está  en  masas  propende  á  formar  partes  granudas,  me- 
dianas y  en  barras:  fuertemente  trasluciente. 

Semidura  de  5  á  5,  75:  poco  agria:  poco  resistente.  P.  de  4  á 
4,3. 

Se  electriza  negativamente  por  frotamiento.  Se  disuelve  con 
efervescencia  en  los  ácidos.  No  da  agua,  se  pone  blanca  de  esmal- 
te por  la  calcinación,  y  después  se  porta  como  el  oxido  de  zídc 
puro,  cuyo  carácter  principal  es  la  llama  brillante  de  zinc,  que 
suele  dar  á  un  buen  fuego,  reduciéndolo  con  sosa  sobre  carbón^ 
que  queda  cubierto  del  humo  blanco  de  zinc.  En  los  fósiles  que  lo 
contienen  como  la  gáhnia  se  conoce  la  presencia  del  zinc  por  el 
humo  que  se  pega  al  carbón,  tratando  el  f6sil  con  sosa.  Con  b&rax 
da  fácilmente  vidrio  claro,  que  con  el  soplo  á  pausas  se  pone 
blanco  de  leche,  y  con  mas  porción  de  zinc  se  vuelve  por  si  solo 
lilanco  de  esmalte  al  enfriarse.  Al  fuego  de  reducción  se  volatili- 
za el  n)eta],  y  el  carbón  se  guarnece,  á  distancia  de  una  linea  de 
la  pruebo,  de  humo  blanco.  Con  la  sal  fosfórica  hace  lo  mismo 
con  igual  facilidad.  Con  disolución  de  cobalto  da  un  bello  color 
verde. 

Observacio7i. — Si  la  calamina  contiene  cadmio,  se  pega  al  car^ 
bon  al  rededor  de  la  prueba  un  anillo  amarillo  obscuro  6  rojo,  que 
se  descubre  mejor  después  de  frió  el  carbón.  Este  anillo  se  for- 
ma mucho  antes  de  que  se  reduzca  el  zinc,  y  cuando  se  ve  humo 
blanco  de  zinc  al  mismo  tiempo,  es  una  prueba  de  que  el  soplo  ha 
sido  excesivo.  El  vidrio  de  bórax  con  cadmio  hierve  continua- 
mente sobre  carbón:  el  cadmio  se  reduce  y  volatiliza  y  el  carbón 
se  cubre  de  oxido  amarillo.  La.  salr  fosfórica  y  el  bórax  dan  vidrio 
claro  que  estando  bien  saturado  se  pone  blanco  de  leche  al  enfriar- 
se. La  sosa  sobre  carbón  lo  reduce  y  volatiliza,  «iejando  una  pe- 
gadura amarilla  obscura. 

Según  Smíthson  contiene  la  de  Derbyshire: 

Oxido  de  zinc     -         -     Go, 20 
Acido  carbónico       -         34,80 

A  mas  del  cadmio  se  han  hallado  en  las  de  Siberia  y  Polonia 
iodo  y  bromo  según  Mentzel  y  HoUunder. 

Se  encuentra  en  los  mismos  criaderos  que  la  calamina  eléctrica  b 
zinc  silicatado^  y  junta  con  él,  y  los  usos  son  los  mismos. 

Cuando  dice  Mohs  que  no  pueden  juntarse  esta  y  la  silicatada 
en  una  especie,  por  ser  la  una  romboedra  y  la  otra  prismática,  me 
parece  que  se  queda  en  la  mitad  del  camino.  Así  es,  que  se  le  pu- 
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diera  preguntar  en  el  estado  actual  de  nuestros  conocimientos  de 
ulonde  provenia  esta  diferencia,  y  viendo  el  mismo  que  los  silicatos 
fion  generalmente  pHsmáticos  y  los  carbonatos  romboedros,  con* 
Cesai*ía  acaso  que  la  diferencia  provenia  de  ser  uno  silicato  de  zinc 
y  otro  carbonato,  y  qué  son  por  con8Ífi;uiente  no  como  quiera  es- 
pecies, sino  géneros  diversos,  con  diversas  fórmulas, 

II.  Tebkosa.*  3  ZnC  +  Zn  A(f. 

■ 

La  llaman  flores  de  zine  6  zinchlüte  en  Bleiberg  en  Carintia, 
la  cual  di6  á  IJcrthier:  Acido  carbónico      -         •        -        -     13 

Oxido  de  zinc     -        -        -        •        67 

Agua  por  lo  menos  -        -        -    20 

Phillips  dice  que  es  blanca  agrisada  ó  amarillenta^  en  masas, 

diseminada,  y  en  revestimiento;  mate,  terrosa,  opaca,  muy  blan-r 

da  y  que  sepega  á  la  lengua.  P.  3,  59. 


Cbrio  carboxatado.  Ct  o, 
CarbQcerine,  Beüdant. 

* 

Se  ha  halkdo  en  Bastnaes  junto  á  Riddarhyttan  en  costras  cris*' 
talinas  sobre  la  cerería  con  fluato  de  cerio  casi  naranjado,  ó  amarillo 
de  cera  y  semitransparente.  No  sé  altera  á  un  calor  ligero,  al  cual 
pierde  19  por  100  de  su  peso:  es  muy  escaso. 

Está  compuesto  según  Hisinger  de:  Oxido  de  cerio      -    75,7 

Acido  carbónico  10,8 
Agua   -        -        -     13,5 

£sta  concisa  descripción  es  de  Bercelio. 

Se  conoce  el  cerio,  según  Beudant,  en  que  con  el  oxalato  de 
amoniaco  da  la  disolución  un  precipitado  que  calcinado  se  pone 
pardo,  y  produce  con  bórax  vidrio  rojo  ó  naranjado  obscuro  en 
caliente,  el  cual  enfriándose  amarillea. 


Plomo  blanco.  Ph  C*,  . 

I)i-prismatic  Lead-Bary4;e,  M.-^Weissbleierz,  W. — KohlensaQ-c 
res  Bleí,  Leonh. — Karbonbleispath,  Br«— Plomb  carbonaté,i 
H. — Corase)  Beudant. 

*  S^inconiíe,  Beudant,  U  ctial  eá  voz  híbrida. 


Blanco  rerdoso,  de  nieve,  amarillento  y  agrisado;  del  amari- 
llento pasa  á  amarillo  de  topazio,  de  isabel,  y  á  pardo  de  clavo 
claro;  y  del  agrisado  á  gris  amarillento  claro  y  ceniciento:  el  to- 
mado es  gris  de  plomo,  ocasionado  por  el  hidrógeno  sulfurado  que 
Sroducc  en  la  superficie  una  costra  de  sulfuro  de  plomo.  Con  d 
idrosulfuro  de  amoniaco  toma  el  mismo  aspecto. 
A  veces  en  masjas,  diseminado  y  en  pegaduras,  rara  vez  reticu- 
lar y  comunmente  en  los  cristales  de  la  ñg.  115  lam.  17:  M  coa 
M  en  los  gemelos  125°  30*.  A  veces  forman  los  gemelos  estre- 
llas de  6  rayos,  compuestas  de  6  individuos  adheridos  por  las  ca- 
ras M. 

Los  cristales  á  veces  medianos,  por  lo  común  pequeños  y  muy 
pequeños  y  largos  en  agujas,  &  anchos  y  en  forma  de  tablas,  siem- 
pre adherentes,  solitarios  <6  agrupados. 

Las  caras  P  rayadas  á  lo  largo  las  mas  veces  y  las  /  casi  siempre 
muy  sutilmente  al  través  según  Mohs;  y  el  lustre  exterior  varia 
de  espejado  á  poco  lustroso,  generalmente  de  diamante  y  en  cris- 
tales muy  delgados  ó  grupos  de  ellos  de  nácar. 

Por  dentro  de  lustroso  á  poto  lustroso  de  lustre  de  diamante, 
que  en  las  variedades  de  color  gris  ceniciento  se  acerca  al  semi- 
metálico. 

Textura  concoidea  pequeña  6  desigual  de  grano  pequeño,  y  tam« 
bien  hojosa  imperfecta  6  encubierta,  de  cruceros  paralelos  á  las 
caras  M  y  w. 

Fragmentos  poco  agudos:  de  transparente  ¿  trasluciente,  y  el 
primero  de  doble  refracción  muy  fuerte. 

Blando  de  4,  25  á  4,  75:  poco  agrio:  quebradizo.  P.  de  6,  4  á 

e,  6. 

Echado  en  polvo  sobre  ascuas  da  luz  fosfórica.  Se  disuelve  con 
efervescencia  en  ácido  nítrico.  Al  soplete  chisporrotea,  muda  su 
color  en  amarillo,  y  se  reduce  á  glóbulo  de  plomo. 
.  Su  análisis  según  Kláproth  concuerda  con  la  fórmula. 

Oxido  de  plomo       -        -     82 
Acido  carbónico  -         16 

Agua      -         -         -         -       2 
Se  halla  en  montañas  primitivas  y  de  transición,  especialmente 
en  vetas,  y  en  las  secundarias  en  capas:  su  compañera  inseparable  e»< 
la  galena  que  como  mas  antigua  está  siempre  debajo,  y  si  se  agre- 
ga plomo  verde,  est^  cubierto  del  como  mas  nuevo.   En  el  Har- 
Tjt  se  cria  con  malaquita  y  cobre  azul,  y  en  otras  partes  con  óxidos 
de  plomo  y  de  hierro,  cuarzo,  espato  calizo,  &c.  Generalmente 
se  halla  á  poca  profundidad  el  cristalizado. 
Se  funde  con  las  galenas. 
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Plomo  negko. 

Plomb  carbonaté  iioir,  H. 

Negro  agrisado,  qué  tira  á  gris  ceniciento. 

Rara  vez  en  masas,  disenxinado,  culular  y  en  prismas  exágonos 
muy  pequeños  y  agrupados  en  costras,  que  cubren  la  galena, 
por  fuera  lustrosos  y  resplandecientes. 

De  trasluciente  á  trasluciente  en  los  bordes:  raspadura  blanca 
agrisada. 

P.  5,  7  según  Brisson  y  Gellert,  y  en  lo  demás  conviene  con 
el  anterior. 

En  ácido  nitrico  deja  con  poca  efervescencia  un  pequeño  resi- 
duo de  carbón,  y  según  Lampadio  tiene  de  uno  y  medio  á  dos  por 
ciento. 

Convengo  en  que  será  una  variedad  de  plomo  blanco,  pero  va* 
riedad  constante,  y  estas  en  los  demás  reinos  de  la  naturaleza  son 
especies.  Lo  que  me  hace  citarlo,  es  que  siempre  reviste  á  la 
galena  pobre  de  plata,  y  el  mismo  está  cubierto  de  plomo  blanco 
y  este  á  veces  de  verde,  indicando  las  diversas  antigüedades:  le 
acompañan  también  espato  fiuor^  pesado  y  cuarzo. 


Cobre  espumoso, 
.  Prismatic  Euchlor-mica,  M^  — Kupferschaum^  W. 

Prisma  recto  rombal  con  las  aristas  agudas  truncadas;  las  caras 
de  los  prismas  rayadas  horizontalmente,  las  demás  lisas:  las  figu- 
ras arriüonada  y  en  racimos,  ñnamcnte  encostradas  y  centellantes. 

La  cara  terminal  y  de  crucera  de  lustre  de  nácar,  las  demás  de 
vidrio:  trasluciente  en  los  bordes. 

Muy  dbcil,  y  en  hojillas  delgadas  flexible. 

Los  caracteres  de  Wérner  son:  verde  cardenillo,  que  tira  á 
azul  celeste;  en  pegaduras,  &c.2  pqr  dentro  de  poco  lustroso  á 
fuertemente  centellante  de.  lustre  de  nácar:  textura  estriada  muy 
angosta  en  estrellas  y  ramilletes,  acercándose  á  ñbrosa:  fragmenr 
tos  cuneiformes  y  en  astillas:  raspadura  mas  clara:  de  muy  blan- 
do á  desmoronadiza:  algo  flexible  en  hojillas  delgadas:  muy  sua- 
ve al  tacto. 

AI  soplete  se  funde  fácilmente  en  escoria  roja  ampollosa;  sobre 
carbón  con  mucha  efervescencia  y  olor  de  ajo  en  escoria  gris,  de 
la  que  se  separan  muchos  glóbulos  de  cobre  regulino;  y  con  bórax 
en  vidrio  verde  transparente. 
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Según  Diibüreíner  tiene  el  de  Piombino  oxido  de  cobre,  earbo- 
nato  de  cal  y  un  vestigio  de  ácido  hidrocl6r¡co:  según  Brooke  car- 
bonato» de  cobre  y  de  zinc,  y  de  los  experimentos  de  Leonbard 
resulta  ser  un  arscníato  de  cobre:  de  consiguienlB  han  analizado 
•diversos  fúsiles. 

Se  cria  en  mantos  y  vetas  con  zinc  silicatado  en  el  Banato,  con 
cuarzo  en  Libethen  en  lTnj;ria,  en  Sáalfeld  en  Turinge,  y  cristali- 
zado en  el  Ti  rol  en  Schwatz. 


Cobre  carbonatado,  Thomson.   Cu  C. 

Mysorinc,  Becbaxt. 

Según  el  mismo  el  color  pardo  musco  está  manchado  de  verde  y 
fOJo  por  la  mezcla  de  malaquita  y  peróxido  de  hierro:  su  textura 
es  concoidea  pequeña  y  es  blando,  y  se  puede  cortar  con  el  cuchi- 
llo. P.  2,  62. 

Cita  otro  análisis  de  Thomsoq:  Acido  carbónico  -         -  16,70 

Deutoxido  de  cobre  60,75 

Peróxido  de  hierro  -       17,50 
Siliza-         -         -         -    2,10 
Pérdida   -         -         -        0,95 
Dicen  que  se  halla  en  ojos  en  rocas  antiguas,  y  Beudant  obser- 
va que  la  malaquita  compacta  perdiendo  su  agua  á  un  calor  suave 
se  asemeja  á  esta  substancia. 


Malaquita.  2  Cu  C  -{-  ^q. 

Hcmi-prismatic   Habronen^e  Malachite  6  ñbrosa,    M. — Cuivrc 
carbonaté  vert,  H. 

I.  Fibrosa. 

Verde  esmeralda,  que  solo  i  veces  se  acerca  á  verde  puerro  y 
yerba:  mirada  en  la  dirección  de  la  base  dice  Br.  que  tiene  viso 
pardo. 

En  masas,  diseminada,  en  pegaduras,  y  en  los  cristal^  de  la  fig. 
116  lam.  17. 

Rara  vez  se  reconoce  que  son  prismas  rombales,  pues  por  lo 
común  son  capilares  y  en  ngujas,  agrupados  en  ramilletes  6  for- 
mando costras  alrroiopcladas,  y  siempre  adherentes,  y  solo  cuan- 
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do  son  gruesos  forman  los  gemeloj)  de  la  fig.  ¿,  adheridos  parale* 
mente  Ás. 

£1  ángulo  de  la  cara  terminal  P  con  s  IIB^  11'.  Las  caras  s  ra- 
yadas vertical mente^  las  demás  lisas. 

Por  fuera  poco  lustrosos^  rara  vez  lustrosos. 
Por  dentro  de  lustrosa  á  poco  lustrosa  de  lustre  de  nácar  6  seda. 
Textura  fibrosa  gruesa  6  fina,  siempre  recta  divergente  en  ra- 
milletes; rara  vez  confína  con  la  estriada  muy  angosta  y  entonces 
tiene  el  mayor  lustre. 

Fragmentos  cuneiformes,  6  en  astillas. 

La  que  está  en  masas  propende  á  formar  partes  granudas  pro- 
longadas. 

Opaca  b  trasluciente  en  los  bordes:  los  cristales  fuertemente 
traslucientes. 

Raspadura  de  color  verde  cardenillo  subido. 
Blanda  de  3,  5  á  4,  5:  la  primera  conviene  solo  á  la  fibrosa 
muy  ñna:  poco  agria:  quebradiza.  P.  de  3,  5  á  3,  9 

Se  disuelve  en  ácido  nítrico  sin  dejar  residuo,  y  con  mas  efer- 
vescencia que  el  azul.  Al  soplete  se  porta' como  el  cobre  azul:  en 
el  matracito  dan  agua  y  se  ponen  negros:  sobre  carbón  se  funden 
primero  y  luego  se  reducen  á  cobre  metálico.  En  general  presen- 
tan los  fenómenos  del  o?tid.o,de  cobre  puro. 

Su  análisis  di6  á  R.  Phillips:  Deutoxido  de  cobre     -     -     72,2 

Acido  carbónico     -     -     -     18,5 

Agua 9,3 

Se  halla  en  montañas  de  capas  en  vetas,  especialmente  junto  con 
la  formación  de  cobre,  amarillo,  atabacado,  pardo,  y  hierro  pardo 
y  comunmente  cobre  azul,  y  también'  con  la  de  cobre  nativo  y 
rojo,  rara  vez  con  cobre  sulfúreo  y  gris;  y  parece  la  mas  nueva. 
Molida  finamente  sirve  en  la  pintura,  y  también  para  sacar  el 
cobre  mas  ñno.  Los  cristales  mas  bellos  son  de  Chessy,  y  del  Ba- 
nato. 

IL  Compacta. 

Entre  verde  esmeralda  y  cardenillo  de  todos  gibados,  acercán- 
dose mas  al  primero:  en  su  interior  tiene  dibujos  en  zonas  con- 
céntricas de  estos  colores  en  la  dirección  de  las  partes  testáceas: 
y  la  superficie  y  las  rajas  de  separación  están  cubiertas  como  de 
un  roció  blanco  verdoso.  • 

En  masas,  disemuiada,  bulbosa,  por  lo  común  arriñonada,  en 
racimos,  estalactitica,  celular  y  en  prismas  rombales,  biselados  en 
las  aristas  terminales  6  encorvadas  las  caras  laterales  para  formar 
un  apuntamiento  de  cuatro  caras  y  agudo.  Estos  cristales  media- 
nos y  pequeños  pertcuecten  al  cobre  azul,  y  Haüy  lo  llamó  cuivre 
hleif.  epigéf}e,  b  cobre  azul  rogcncrado:  hay  también  cubos,  octac- 
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dros,  y  dodecaedros  rombales  que  prdvienen  de  la  descomposición 
del  protoxido  de  cobre;  mas  estas  pseudom6rfosis  son  terrosas  se- 
gún Beudant,  en  lugar  que  las  otras  son  interiormeaie  fibrosas, 
divergiendo  las  fibras  de  varios  centros. 

La  superficie  de  las  figuras  particulares  áspera  y  encostrada,  ra- 
ra vez  algo  lisa  y  lustrosa  6  poco  lustrosa. 

Por  dentro  varia  el  lustre  de  mate  á  centella^ite  y  casi  lustroso 
de  lustre  de  seda. 

Teictura  desigual  de  grano  pequeño  y  fino^  que  pasa  á  coucói^ 
dea  pequeña  y  plana,  que  es  la  que  tiene  mas  lustre  y  auna  igual; 
también  es  fibrosa  en  las  variedades  que  pasan  á  la  especie  ante- 
rior, y  tiene  la  estructura  de  hematita. 

Fragmentos  poco  agudos.  Tiene  partea  separadas  testáceas, 
delgadas  y  curvas,  que  suelen  estar  reunidas  en  otras  granudas  esr 
quinadas  grandes  y  medianas:  opaca:  raspadura  mas  clara. 

Blanda  como  la  anterior:  poco  agria:  poco  resistente.  P.  3,7 
de  una  vaiicdad  pulida  de  Siberia  según  Br. 

Hace  meíios  efervescencia  que  la  anterior. 

La  de  Siberia  analizada  por  Klaprotb  le  di6: . 

Cobre  -  -  -  58,00 
Oxígeno  *  -  12,50 
Acido  carbónico  -  18,00 
Agua  *        -        -         11,50 

Sus  criaderos  son  los  mismos  que  los  de  la  anterior,  pues  se  ha- 
llan juntas,  aunque  esta  es  la  que  acompaña  principalmente  al 
hierro  pardo. 

Abunda  en  Siberia,  pn  el  Tirol  y  en  Molina  de  Aragón. 

De  esta  se  hacen  vasos,  cajas,  anillos,  sellos  y  otras  cosas  de  lu' 
jo,  y  también  se  usa  en  la  pintura. 


Cobre  azul.  2  Cu  C*  +,CuJÍq. 

Prismatic  Azure-Malachite»  M. — Kupferlasur,  W. — Cuivre  car- 
bonaté bleu,  H. — ^Azurite.  Beüdant. — ^Azulaque  de  México* 

I.  Terroso. 

Cuivre  carbonaté  bleu  terreux,  H. 

Azul  de  esmalte,  que  se  acerca  á  veces  algo  á  celeste. 

En  masas  en  pequeñas  porciones,  diseminado,  en  pegaduras  y 
en  revestimiento,  muy  rara  vez  eii  pequeños  racimos. 

Por  lo  común  desmoronadizo  constando  de  partículas  mate», 
pulverulentas  que  tiznan  poco,  y  mas  &  menos  coherentes:  el  noi^ 
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coherente  tiene  á  veces  textura  terrosa  y  pasa  á  la  especie  si- 
guiente. 

P.  del  de  ia  textura  terrosa  de  Chessy  junto  i  León  3,  85  se- 
giin  Br.   . 

II.  Estriado. 

Azul  de  ultramar,  que  pasa  muchas  veces  á  azul  turquí,  y  pocas 
á  azul  de  prusia  y  de  esmalte. 

En  ma^s,  diseminado,  en  chapas  6  maá  bien  en  cintas  angostas 

Ír  en  pegaduras,  globoso,  arriñonado,  en  racimos,  estalactítico,  ce-> 
ular,  y  por  lo  común  en  los  cristales  de  la  fig.  117  lam.  18.  Los 
gemelos  adheridos  paralelamente  á  la  cara  a* 

Los  cristales  pequeños  y  muy  pequeños,  rara  vez  medianos: 
los  que  parecen  romboedros  agrupados  en  bolas  de  todos  tama- 
ños y  en  racimos;  los  demás  en  grupos  indeterminados,  ó  adhe- 
rentes  solitarios. 

La  superficie  de  las  figuras  particulares  encostrada  y  centellan- 
te:  las  de  los  cristales  s  rayadas  al  través,  las  A  á  lo  largo,  y  á  ve- 
ces c6ncavas,.las  K  y  algunas  otras  ásperas,  y  las  demás  lisas  y  res-> 
plandecientes,  de  lustr^  de  vidrio  y  de  diamante. 

Por  dentro  lustroso  y  poco  lustroso  de  lustre  de  vidrio,  que 
tira  al  de  nácar. 

Textura  estriada  recta,  angosta  y  muy  angosta  divergente  en 
ramilletes  y  estrellas,  6  rara  vez  paralela  en  la  variedad  que  está 
en  cintas  angostas:  á  veces  tiene  otra  textura  transversal  concoi- 
dea pequeña  é  imperfecta,  que  pasa  á  desigual;  y  muy  rara  vez 
indicios  de  hojosa,  con  cruceros  claros  sin  embargo  según  Br. ,  pa- 
ralelos á  las  caras  del  prisma  rombal  oblicuo,  y  crucero  esfénico  ó 
en  cuñas  por  a.  El  de  textura  estriada  tiene  fragmentos  en,  cuñas 
y  en  astillas,  y  el  otro  poco  agudos. 

Las  figuras  estalactíticas  propenden  á  partes  testáceas,  delgadas 
y  curvas,  y  también  á  granudas  y  en  barras:  las  demás  no  tienen 
ningunas. 

Mas  6  menos  trasluciente  en  los  bordes,  que  en  las  variedades 
obscuras  confina  con  opaco,  y  los  prismas  delgados  llegan  á  semi- 
transparentes: raspadura  de  azul  subido. 

D.  de  4,  5  á  5:  poco  agrio:  quebradizo.  P.  de  3,  6  á  3,  8. 

No  puedo  omitir  una  observación  curiosa  de  Haidinger  inserta 
<^n  el  tomo  7  del  Diario  de  las  ciencias  de  Edimburgo  de  cristales 
de  cobre  azul  de  Chessy,  cuyo  in.terior  es  todo  de  malaquita  fibro- 
<^.  Esto  ya  lo  dice  Br.  en  su  Manual  de  mineralogía  publicado 
doce  años  antes;  pero  Haidinger  añade  que  la  superficie,  del  cobre 
azul  es  la  última  que  se  convierte  en  malaquita^  de  suerte  que  se 
^e  que  comenzb  la  descomposición  por  el  punto  de  apoyo^  6  por 

3  Y    • 
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¿onde  e»taba  adherido  el  cristal,  á  diferencia  de  los  de  cobre  rojo, 
cuya  superficie  fué  la  primera  que  pasó  de  protoxido  á  hidrato  de 
peróxido  absorviendo  agua  y  oxígeno.  Hay  cristales  de  cobre 
Azul  con  algunas  fibras  de  malaquita  embutidas  en  ellos,  y  por 
una  progresión  seguida  hay  otros  en  que  nada  ha  quedado  del 
cobre  azul,  y  las  fibras  han  crecido  encima  de  la  superficie  de  los 
cristales  que  eran  antes  azules  dejando  ver  puntas  cristalinas  libres. 
La  descomposición  consiste  en  que  k  un  átomo  de  ácido  carbóoi- 
co  del  cobre  azul  se  substituye  otro  de  agua,  y  resulta  la  malaqui- 
ta por  la  f&rmula  del  cobre  azul  Cu  Aq  +  2  Cu  C,  es  decir,  3 
átomos  de  óxidos  de  cobre,  2  de  agua  y  4  de  ácido  carbónieo,  y 
la  del  cobre  verde  Cu  C  +  Aq^  es  decir,  3  átomos  de  cada  cosa^ 
Se  disuelve  con  efervescencia  en  ácido  nítrico. 

Según  R.  Phillips  tiene:  Oxido  de  cobre    -        -    69,08 

Acido  carbónico        -        25,46 
Agua  -        -        *         -       5,46 

Se  halla  especialmente  en  montañas  de  capas  con  la  formacioa 
de  cobre  nativo,  rojo  y  mala'quita.  Sus  criaderos  son  capas  y  ma 
sas' horizontales  en  las  montañas  ma^  nuevas  como  de  arenisca  ro- 
ja, y  en  vetas  en  estas  siempre  á  poca  profundidad.- 

Aquí  corresponde  el  cobre  aterciopelado,  Kuj^fersamtnterzy^' 

Molido  finamente  se  usa  en  la  pintura,  pero  tiene  el  incoDy^ 
niente  de  volverse  verde  con  el  tiempo. 


C0BR£  CARBONATADO  FLATOSO. 

Plata  azul  de  Catorce. — Cobre  azul  de  es{>liego  de  mis  tablas  pag. 
54. 

Del  a^ul  de  espliego  obscuro  se  acerca  y  pasa  á  veces  á  negro 
azulado;  es  también  en  partes  verde  aceituna  y  verdinegro. 

En  masas,  diseminado  y  en  tablas  euadrangulares  (np  sé  si  rec- 
tas á  oblicuas)  de  9  líneas  casi  por  cada  lado  y  3  de  grueso  segua 
Sonneschmid  con  las  caras  ásperas,  de  lo  que  infiero  que  no  sería 
cristales  propios:  yo  no  lo  he  visto  sino  en  agujas  finísimas:  n»- 
te:  textura  desigual,  pasando  á  igual  y  á  terrosa:  opaco:  de  lustre 
metálico  en  la  raspadura.  D.  4,  5  por  lo  menos:  mas  6  menos  dó- 
cil: poco  quebradizo.  P.  4,  14  según  Sonneschmid  del  de  Zima- 
pan;  5,  07  según  mi  observación  en  el  de  Catorce. 

Se  cria  con  malaquita  y  plomo  terroso  amarillo. 

Se  funde  muy  fácilmente  al  soplete  con  mucha  efervescencia 
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en   escoria  verdíhegra,  pegándose  al   carbón  oxido  amarillo  de 
plomoy  y  con  b6rax  da  vidrio  rojo  con  globulitos  de  cobre. 

Ségun  mi  análisis  consta  de:  Cobre      -        -  -    51,0 

Plato    .        -  -         19,4 

Oxido  de  hierro  -      6,5 

Oxido  dé  plomo  -          8,6 

y  lo  demás  de  ácido  carbónico. 


0 


Carbonato  de  plata. — Kohlensaüres  Silber,  S^lb. 

Wálehner  ha  tenido  ocasión  de  examinarlo,  y  habiendo  encon« 
trado  plata,  azufre,  magnesia,  cal,  ácido  carbónico  y  marganeso, 
es  de  sentir  que  es  una  mezcla  de  brunoespato  y  polvorilla  de  pIa-< 
ta.  Se  dio  en  otro  tiempo  en^Ia  mina  de  Wenceslao  junto  á  WoU 
fach. 


Bismuto  carbonatado. — ^Eohlensaüres  Wismuth,  Oregor, 

Picea  que  está  compuesto  de:  Oxido  de  bismuto  -  -    28,8 

Acido  carbónico  -        51,3 

Oxido  de  hierro    -  -      2,1 

Alumina  -        -  -          7,5 

Siliza  -        .        -  -      6,7 

Agua         -        -  -          3j6 

Se  ha  hallado  en  vetas  en  Santa  Agnes  en  Corpuallis. 


Blenda  bismutica. — ^Wismuthblende,  Br. 

Es  el  bismuto  arsénical  de  la  pag.  3,  y  un  descubrimiento  del 
difunto  maestro  de  minas  de  Schneeberg  Beyer,  quien  observó 
que  chisporroteaba  al  soplete,  que  daba  olor  de  ajo  y  algo,  de  bis-* 
muto,  y  que  en  crudo  hacia  mucha  efervescencia  con  bórax  antes 
de  formar  vidrio,  y  lo  llamó  carbonato  de  bismuto.  Yo  no  sé 
porque  no  se  le  cita;  lo  que  presumo  es  que  á  estar  vivo  se  ^uc^ 
jara.  El  fósil  se  cria  en  Schneeberg  ei^  Sajooia, 
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Herrería. — Carbonato  de  Telurio. 
I.  Hojosa. 

Verde  pistacho,  esmeralda  y  yerba. 

Arriítonada,  de  superficie  encostrada  y  centellante. 

Por  dentro  lustrosa  entre  vidrio  y  nácar. 

Textura  hojosa  curva  de  triple  crucero  poco  oblicuángulo,  que 
da  fraj^mentos  romboedros;  mas  sien<lo  sus  caras  cóncavas  y  con- 
vexas es  imposible  medir  sus  ángulos  con  el  goniófneiro. 

Partes  separadas  granudas,  pequeñas,  envueltas  por  otros  tes- 
táceas  curvas,  con  las  caras  de  separación  mates  6  poco  lustrosas 
de  lustre  de  cera. 

Mas  &  menos  trasluciente:  raspadura  gris  amarillenta. 

D.  6,  5:  poco  quebradiza.   P.  4,  3. 

Se  cria  en  Albarradon  en  vetas  con  óxidos  de  plomo,  y  el  mo- 
libdato  de  este  de  partes  testíiceas  planas,  que  se  determinó  antes 
de  haberlo-  hallado  cristalizado,  con  mucha,  plata  c6rnea  y  nativa 
en  hojíllas,  y  otras  de  ioduro  de  plata,  en  montañas  calizas  de 
transición. 

Los  cascos  abrazan,  y  aun  entre  ellos  suele  estar  en  zonas  del- 
gadas otro  fósil  fibroso  que  podrá  ser  otra  especie,  aunque  yo  lo 
tengo  por  nuevo. 

n.  Fibrosa. 

De  color  verde  manzana  claro:  arriñonada,  de  superficie  terro- 
sa y  mate. 

Por  dentro  poco  lustrosa  y  lustrosa  de  lustre  de  nácar. 

Textura  fibrosa  fina,  divergente  en  estrellas. 

Partes  separadas  granudas,  redondas,  medianas,  y  testáceas  cur- 
vas: opaca. 

Muy  blanda  1,  5:  muy  quebradiza.  P.  3. 

Al  soplete  sobre 
luego  da  humo 

llama  de  reducción  se  tiñe  de  un  hermoso  verde  yerl    .  ^ 
tubo  abierto  é  inolinado  da  un  abundante  humo  blanqo  que  se  pe- 
ga al  vidrio;  y  con  la  lente  se  ve  estar  compuesto  de  infinitos  g'o- 
•bulitos  blancos  y  transparentes,  los  cuales  son  los  caracteres  del 
telurio  que  asigna  Bercelio. 

En  este  estado  el  C.  Herrera  se  propuso  analizar  43  grano*»  í 
consiguió  dos  precipiUdos:  uno  negro  de  superoxido  de  niquela 
en  cantidad  de  5,  3  granos,  y  otro  de  telurio,  que  pardeaba  qui- 
zá por  estar  mezclado  con  el  negro  en  cantidad  de  23,  8  granas, 
que  sumados  con  1 3,  7  de  ácido  carbónico  dan  los  43  emplead^ 
con  diferencia  de  O,  2.  Que  sea  niquelo  el  oxido  negro  lo  pruel>* 
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el  color  rojo  del  vidrio  de  bórax,  que  en  frió  se  desteñía,  y  echan- 
do mas  materia  se  ponía  mas  rojo,  quedando  transparente;  también 
lo  prueban  uño  ú  otro  globulito  rojo  de  cobre  qué  eran  atraídos  por 
el  imán,  y  la  absorción  en  el  carbón  cuando  se  trataba  con  sosa.  Las 
disoluciones  rojas  indicaban  algo  de  cobalto;  mas  no  se  consiguió 
ningún  precipitado  para  tratarlo  al  soplete.  El  C.  Méndez  saco  en 
otro  tiempo  vidrio  azul  claro  coii  b6rax  y  unos  puntitos  metálicos 
de  color  rojo  de  cobre  que  no  se  querían  reunir:  por  las  circuns- 
tancias del  laboratorio,  no  se  ha  podido  repetir  el  análisis.  Ahora 
pues,  siendo  el  Ciudadano  Herrera  quien  lo  ha  descubierto  y  ana- 
lizado, y  sostenido  siempre  que  era  un  f&sil  nuevo,  merece  sin 
disputa  que  se  le  ponga  su  nombre;  y  así  propongo  á  los  minera- 
logistas el  de  Herrería j  esperando  que  no  se  forme  pleito  ordina- 
rio como  con  la  Chovelia:  será  pues  un  género  del  orden  de  los 
carbonatos  en  el  sistema  de  Bercclio. 


Flobes  d£  arsénico,  ó  acido  absenioso. 

Octahedral  Arsenic-Acid,  .M. — Arsenikblüte,  Kakst'sn. — Arse- 
nic  oxidé,  lí. 

Color  blanco,  que  tira  muchas  veces  á  amarillo. 

En  masas  y  arriño  nado,  en  racimos,  estalactítico,  en  costras  del- 
gadas, pulverulento  y  en  octaedros  comunmente  prolongados. 

8u  lustre  de  vidrio  se  inclina  al  de  diamante  según  Mohs:  se- 
gún Br.  está  entre  este  y  el  de  cera. 

Cuád.riple  crucero,  paralelo  á  las  caras  del  octaedro,  perfecto  se- 
gún Mohs:  imperfecto  según  Br. 

Textura  transversal  concoidea,  desigual  y  terrosa. 

Partes  separadas  eñ  barritas  muy  delgadas  de  lustre  de  nácar: 
de  semitransparente  á  opaco. 

D.  casi  4.  P.  de  3,  6  á  3,  7. 

Sabor  astringente  algo  dulce.  Al  soplete  se  volatiliza,  y  sobre 
carbón  rusiente  da  olor  de  ajo,  y  si  no  lo  da,  sé  agrega  un  poco  de 
sosa  al  carbón,  pues  á  veces  se  volatiliza  sin  reducirse  el  ácido  ar- 
senioso^ y  entonces  no  huele  k  ajo:  su  humo  blanco  se  pega  á  los 
cuerpos  fríos:  es  disoluble  en  el  agua  á  diferencia  de  la  farmacoli- 
ta,  y  sus  cualidades  venenosas  las  conoce  todo  el  mundo. 

Según  Bercelio  está  compuesto  de:  Arsénico      -        -    75,82 

Oxígeno  -        -        24,18 

Se  cria  en  vetas  debiendo  probablemente  su  existencia  á  la  des- 
composición de  otros  fósiles,  en  compañía  de  arsénico  nativo,  re- 
jalgar,  cobalto  arsénical,  rosicler,  galena,  &c.,  y  se  anuncia  tam-. 
bien  en  los  cráteres  antiguos  y  en  las  solf^táras. 
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Fabmacolita.  Ca%  i/ís  +  3  Jiq. 

Hemiprismatic  Gypsuin*Haloide,   Haid. — ^Arsenikblute,  W 

Chauz  arseaiatée,  H.— -Véase  la  pag.  41  de  mis  tablas. 

Blanca  de  nieve  y  amarillenta^  á  veces  también  rojiza  y  agri- 
sada: entre  s&lida  y  desmoronadiza. 

Apenas  se  halla  en  masas,  sino  en  pegaduras,  globosa,  en  peque- 
ños piñones  y  racimos  de  superficie  encostrada,  y  en  cristales  ca- 
pilares muy  sutiles  agrupados  en  ramilletes.  Un.a  de  las  caras/es 
la  dominante,  de  suerte  que  la  otra  desaparece;  crucero  muy 
claro  por  P:  las  demás  caras  rayadas. 

Por  fuera  y  por  dentro  de  poco  lustrosa  á  centellante  de  lustre 
de  nácar. 

Textura  fibrosa  divergente  en  ramilletes,  que  pasa  á  terrosa 
fina  y  á  estriada. 

Fragmentos  cuneiformes:  trasluciente  en  los  bordes^y  en  cris- 
tales del  todo. 

Muy  blanda  de  1  á  1,  5  según  Br. :  d&cil:  quebradiza.  P.  de 
2^  4  á  2,  6  según  Br. 

Es  indisoluble  en  el  agua,  y  en  ácido  nítrico  se  disuelve  sin 
efervcscencij.  En  el  matracitó  da  mucha  agua  que  no  obra  como 
acida,  y  no  se  sublima  ácido  arsenioso.  La  prueba  pierde  su  trans- 
parencia como  una  sal  florecida,  pero  conserva  su  forma.  £n  las 
pinzas  á  la  Hama  exterior  se  funde  en  esmalte  blanco;  roas  sobre 
carbón  en  la  interior  se  funde  n^as  fácilmente  con  olor  de  arséni- 
co en  glóbulo  semitransparente,  que  tira  á  veces  á  azul,  cuando 
está  la  larmacolita  mezclada  con  araeniato  de  cobalto.  Con  bórax 
y  sal  fosf6rica.se  porta  coAio  la  cal  6  las  sales  de  base  de  cal  con  ' 
ácidos  volátiles,  pero  al  disolverse  da  mucho  olor  de  ajo.  Con  la 
sosa  se  descompone  con  el  mismo  olor  y  en  la  misma  abundancia, 
y  queda  la  cal  sobre  el  carbón. 

Los  análisis  de  Kláproth  y  de  John  confirmaron  el  de  $elb.  á 

saber:  de  Wittichen.        de  Andreasberg. 

Cal     -         .         -     25,00     •         .         -     27,28 

Acido  arsenícico      50,54  r         -         45,68 

Agua      -         -         24,46     ...     93,86 

Se  halla  en  vetas  de  montanas  primitivas,  de  transición  y  de 
capas  con  cobalto  blanco,  flores  de  cobalto,  arsénico  nativo,  rosi- 
cler, y  otros  metales  de  plata:  los  cristales  en  un  gabinete  de 
Escocia. 


Haidingebia. — Haidingerít 
Di-prismatic  Gypsum-Haloide,  Haidingeb. 
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Bláhca!  de  lustre  de  vidrio:  crucero  por  las  caras  del  bisel  áa. 
Transparentes  los  pequeños  cristales,  6  traslucientes. 
Dócil:  en  hojiilas  delgadas  algo  flexible. 

Consta  según  Tárner  de:  Arseniato  de  cal      -        -    85,68 

Agua  .        .        -         14,31 

Parece  ser  su  criadero  Riegelsdorf  en  Hesse. 


FicBOJtr ARMAcoLiTA.  — Arscnicitc,  Beüdant. 

Blanca  6  rosada:  pulverulenta^  6  en  gl&bulos  ñbrosos,  rara  vez 
en  agujas.  D.  4.  P.  2,  73? 

Stromeyer  dice  que  es  un  arseniato  de  cal  y  de  magnesia  eii  la 
forma  siguiente:        Pal    ....    ¿4,64 

Magnesia         -        -  3,21 

Acido  arsenicico  -    4(5,97 

Agua       -        -         -         23,97 
Oxido  de  cobalto  ^      0,99 

Se  cria  en  las  minas  de  cobalto  de  Riegelsdorf. 


RosELiA. — Roselit,  Levy, 

Los  prismas  rombales  tienen  las  aristas  laterales,  las  terminales 
y  las  esquinas  agudas  truncadas:  crucero  paralelo  al  truncamiento 
de  las  aristas*  laterales  agudas. 

Rojo  rosado  obscuro:  de  lustre  de  vidrio:  trasluciente:  raspa- 
dura blanca. 

■ 

Cpnsta  según  Children  de  magnesia,  cal,  agua,  oxido  de  cobalto 
y  ácido  arsenicico,  y  así  se  aproxima  á  la  pierofarmacolita. 
Sobre  t^uarzo  en  Schneeberg  en  Sajonia. 


EscoaoBiTA.* 

Di'prismatic  Lirokone-Malachite,  M. — ^Martial  Arseniate  of  Cop- 
per,  Ph. — Skorodite,  Br. 

*  Br.  le  dio  ettf  nombre  tomándolo  de  la  tox  gñegA  que  vígnifíca  ajo, 
por  el  olor  q.uft  da  al  toplete,  y  por  el  color  rerde  puerro  tan  común  en  ei 
fómL 
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Verde  puerro^  que  pasa  por  un  lado  á  celedón  y  verdinegro  y 
aun  á  negro,  y  por  otro  k  pardo  de  hígado. 

En  masas  en  pequeñas  porciones,  diseminada,  en  racimos,  y  en 
los  cristales  de  la  fig.'  120  lanu  13. 

Los  cristales  pequeños  y  muy  pequeños  y  adherentes.  Las  ca- 
ras £^,  M  y  y*  rayadas  á  lo  largo,  las  demás  lisas,  y  de  lustrosas  i 
resplandecientes  de  lustre  de  vidrio,  que  tira  al  de  diamante  en  la 
superficie,  y  al  de  cera  en  lo  interior. 

Textura  hojosa  con  crucero  imperfecto  paralelo  á  M  é  indicios 
del  paralelamente  á  la  corta  diagonal;  y  también  entre  desigual 
y  concoidea  pequeña  6  imperfecta. 

Fragmentos  poco  agudos.  La  que  está  en  masas  propende  á  par- 
tes granudas,  esquinadas  y  pequeñas. 

Trasluciente  en  los  bordes,  y  los  cristales  sueltos  semitranspa- 
rentes. 

Raspadura  de  blanca  k  gris  verdosa  dcscdlorida.  D.  de  4,  25  i 
5:  poco  agria:  quebradiza.  P.  de  3,  1  á  3,  3. 

Primero  da  agua  en  el  matracito,  y  luego  se  pone  blanca  agri- 
sada 6  amarillenta:  con  mas  calor  da  arsénico  blanco,  que  se  su- 
blima en  pequeños  cristales  blancos  y  lustrosos,  y  el  resto  de  la 
masa  se  ennegrece.  Al  enfriarse  presenta  manchas  rojas  y  de  un 
verde  obscuro,  y  por  la  trituración  da  polvo  gris  amarillento  claro. 
Sobre  carbón  da  mucho  humo  de  arsénico  y  se  funde  al  fuego  de 
reducción  en  escoria  gris  de  lustre  metálico,  que  es  atraída  por  el 
imán,  y  se  disuelve  en  los  fundentes  con  la  reacción  del  hierro, 
mientras  que  el  vidrio  despide  mucho  olor  de  ajo. 

Consta  según  Fícino  de:  Acido  arsenícico    -        -         -    31,4 

Acido  sulfúrico  -         -  l>5 

Oxidulo  de  hierro  con  oxido  ^^  ?  47  s 
marganeso,  magnesia  y  cal    5     ' 
Agua     -----    18,0 

Se  halla  en  Schwarzenbcrg  en  Sajonia  en  gneis  con  pirita  arsé- 
nical  y  en  Carintia  junto  á  Hüttenbcrg,  con  bismuto  nativo,  hier- 
ro espático,  &c.,  y  según  Br.,  que  fu|  su  descubridor,  muy  her- 
mosa en  México,  aunque  yo  nunca  la  he  visto:  lo  cierto  es  qu<^ 
Mohs  cita  muy  bellos  ejemplares  del  Brasil.  Br.  dice  que  á  pri- 
mera vista  se  parece  la  compacta  y  en  racimos  á  la  turquesa  6  ca- 
laíta. 

Aquí  pertenece  segim  Mohs  el  llamado  let.  b  arscniato  de  cobre 
y  hierro  de  Cornuallis,  porque  .Chenevix  le  asignaba  22,  5  pof 
100  de  oxido  de  cobre;  en  estos  casos  es  cuando  creo  que  sirve  U 
cristalización  de  comprobante  de  los  análisis,  pues  la  diferencia  de 
sus  ángulos  es  de  minutos. 
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PabmacosisbbitA'  ° 

Rexahedral  Lirokone-Malachite,  M. — Hexahedral  OHvenite  6r 
Cube-ore,  Jam.— Araeniate  of  Iron,  Ph. — Würfelerz,  W.— 
Phannaco3Íderít)  Hausm. — Fer  arseniaté;  H. 

Del  verde  pistacho  pasa  al  de  aceituna^  y  obscureciéndose  á 
verdinegro:  rara  vez  se  acerca  á  verde  puerro. 

Apenas  se  haHa  en  masas,  mas  bien  en  los  cristales  de  la  ñg.  1 21 
de  la  latn.  18:  a  es  el  cubo  primitivo:  ¿el  mismo  con  las  esquinas  al^ 
ternas  truncadas:  c  el  último  con  las  nuevas  esquinas  truncadas^ 
y  á  veces  redondeadas:  la  fíg.  d  el  cubo  con  aristas  y  esquinas 
truncadas. 

b  con  bb  b  segim  Phillips      ^     93^  40' 
¿con  A'    -         .         -         -       176°  30' 
b  superior  con  b*  ^        -        -  '  86°  30' 
Las  demás  caras  son  mates  6  algo  convexas,  y  poco  aprop6sí« 
to  para  medirse. 

Los  cristales  pequeños  y  muy  pequeños  siempre  adherentes  y 
por  lo  común  agrupados  de  caras  lisas  y  resplandecientes^  6  raya- 
das diagonalmente  alternando. 

Por  dentro  lustrosa  de  lustre  de  vidrio^  que  se  acerca  á  dia« 
mante. 

Textura  hojosa  plana  peoueña  6  imperfecta,  de  cruceros  para- 
lelos á  las  caras  de  un  octaedro  según  Br.,  6  á  las  de  un  cubo  se- 
gún Phillips  y  M. :  la  transversal  desigual  y  concoidea. 

Fragmentos  poco  agudos:  de  trasluciente  á  trasluciente  en  lo0 
bordes- 
Raspaílura  de  un  verde  amarillento  bajo« 
Blanda  de  3,  25  á  4:  poco  agria.   P.  de  2,  8  á  3« 
Da  agua  en  el  matracito  y  se  pone  roja.  A  un  fuego  mas  fuertd 
da  poco  6  ningún  arsénico  blanco,  se  bincha  algo,  queda  roja  des- 
pués de  fría  y  da  polvo  rojo.  Sobre  carbón  y  con  los  fundentes 
hace  lo  mismo  que  la  escorodita. 

Su  análisis  dio  á  Bcrcelio:  Acido' arsenícico    -        -     37,83 

Oxido  de  hierro  -         39,20 

Acido  fosfórico  -  2^53 

Oxido  de  cobre       -         -       0,65 
Agua  ...         18,61 

Partes  indisolubles  -       1,76 

Beudant  infiere  del  aumento  de  peso  que  hay  protoxido  dcí 
hierro;  y  asi  seríí  una  combinación  de  arseniatos  de  protoxido  y 
peróxido  de  hierro  con  una  cantidad  de  agua  indeterminada,  eo 
lugar  que  la  escorodita  es  un  hidrarseniato  de  protoxido. 

En  1818  la  hall6  Br.  con  escorodita  sobre  pirita  en  un  manto 
de  esta  en  micapizarra  en  Schwarzenberg,  y  uliimanient»  «n 
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Schnecberg  también  con  pirita  en  una  veta  de  cuarzo  en  pizarra* 
V  en  Cornual  lis  se  cria  con  oliven  i  te,  v  en  el  Brasil  en  los  huecos 
de  hierro  hidratado  compacto  6  mezclado  con  el.  Segim  Beudant 
80  descomponen  á  veces  los  cristales  pasando  á  hidroxido  de  hier- 
ro 6  á  arseníato  pardo  de  peróxido. 


Hierro  á  modo  de  pez  6  de  colofonia.  F  As^  +  3  ^q} 

¿isensinter  6  hierro  estilaticio,  W. — Eisenpecherz,  6  hierro  pí- 
ceo, Karsten. — Pittizit,  que  es  lo  mismo  en  griego,  Havsm. 
— Kolophoneisenerz,  Br. — Fer  oxidé  résinite,  IL — ^Sideretine, 
Beudant. 

Pardo  cetrino,  rojizo  y  musco:  en  masas,  en  revestimiento,  ar- 
riñonado,  estalactítico. 

Por  dentro  de  lustroso  k  respndeciente  y  á  poco  lustroso,  de 
lustre  de  vidrio,  que  llega  á  ser  de  cera. 

Textura  concoidea,  rara  vez  tan  plana  que  se  acerque  á  ifi^ual. 

Fragmentos  poco  agudos:  propende  á  formar  partes  testáceos, 
delgadas  y  curvas. 

De  transparente  de  simple  refracción  varía  hasta  trasluciente 
en  los  bordes. 

Raspadura  amarilla  descolorida:  blando  de  3,  75  á  4,  5:  poco 
agrio:  muy  quebradizo.  P.  de  2,  3  á  2,  5. 

Si  pertenece  aquí  el  que  describe  el  conde  de  Bournon  en  pris- 
mas rectangulares  perfectos,  6  con  dos  esquinas  opuestas  trunca- 
das, pasando  á  octaedros,  entonces  no  será  de  formación  opalina, 
ó  incapaz  de  cristalizarse  como  quiere  Br. 

Metido  en  agua  dice  Kársten  que  adquiere  lustre  de  vidrio,  se 
pone  rojo  y  mas  transparente,  y  se  deshace  en  partes  granudas. 
Al  aire  parece  suceder  lo  contrario:  la  muestra  que  llevaba  30 
años  de  estar  en  el  gabinete  de  Berlín  era  mas  obscura,  solo  cen- 
tellante y  tenia  mas  lustre  de  cera  que  el  recien  partido. 

Da  mucha  agua  en  el  matracito:  al  empezar  á  rusentarse  d<^ 
pide  ácido  sulfuroso  que  se  reconoce  por  el  olor  y  por  la  propie- 
dad de  blanquear  el  papel  de  fernambuco,  que  se  mete  en  el  cue- 
llo del  matraz :  no  hay  sublimado.  Sobre  carbón  se  encoge,  dt 
humo  blanco  y  espeso,  y  huele  mucho  y  por  largo  tiempo  á  arsé- 
nico. Si  se  disuelve  en  sal  fosfórica  y  se  trata  el  vidrio  al  fuego 
de  reducción  hasta  que  se  disipe  todo  ej  arsénico,  y  se  añade  des- 
pués algo  de  estaño,  sale  el  glóbulo  rojo  por  el  oxídulo  de  cobre; 
pero  si  se  añade  el  estaño  antes  de  disipado  el  arsénico,  se  pwc 
negra  la  bolita  al  enfriarse,  y  no  se  puede  producir  la  reacción 
del  cobre  por  mas  que  se  sople. 
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Según  Stromeyer  está  compuesto  de: 

Acido  arsenícico     -         -     26,06 

Acido  sulfúrico   -         -         10,04 

Oxido  de  hierro      -        -     33,09 

Oxido  de  marganeso    -  0,64 

Agua  .  .  -'  .  29,25 
De  suerte  que  parece  ser  un  arseniato  de  peróxido  de  hierro 
con  sulfato  de  peróxido  del  mismo.  Se  forma  diariamente  de  las 
piritas  descompuestas  y  disueltas  en  las  minas,  y  ya  Ferber  dice 
que  al  principio  está  blando  y  hay  una  progresión  seguida  de  lí- 
quido á  s&Iido  enteramente.  Se  halla  en  labores  antiguas  tanto  de 
vetas  como  de  capas  de  carbón.  Convengo  con  Beudant  en  que 
deberá  distinguirse  déla  piticita  que  es  un  susulfato  de  peróxido  de 
hierro;  pero  orictognósticamente  no  dice  en  que  se  diferencian. 


Flores  de  cobalto  6  cobalto  estriado. 

Prismatic  Cobalt-mica,  M.* — Kobaltbiüte,  W.  y  Hausm. — Co- 
balt  arseniaté,  H. — ^Erythrine,  Beüdant. 

De  color  rojo  carmesí,  que  pasa  por  un  lado  al  de  flor  de  albér- 
chigo  y  por  otro  al  columbino,  y  aun  al  de  cereza:  muy  rara  vez 
es  gris  verdoso  y  aun  verde  aceituna. 

En  masas,  diseminado,  en  pegaduras,  en  costras  aterciopeíadas^ 
en  racimos,  y  en  el  cristal  de  la  fíg.  122  lam.  18,  según  Phillips 
quien  dice,  citando  á  Brooke,  que  Sí  con  T  es  de  124°. 

Mobs  los  describe  como  prismas  rombales  biselados  en  el  extre- 
mo M,  cdncurriendo  las  caras  del  biselamiento  en  un  ángulo  de 
118°  23'  y  puestas  sobre  las  caras  P. 

Son  tan  delgados  como  agujas,  6  aplastados  como  los  de  la  se- 
]enita,  pequeños  y  muy  pequeiios  adherentes  y  casi  siempre  agru- 
pedos,  de  superficie. áspera  y  centellante:  las  caras  de  los  cristale3 
P  y  T  rayadas  á  lo  largo;  lustrosas  de  nácar  en  P,  y  en  las  de- 
mas  de  vidrio  y  diamante. 

Por  dentro  de  lustroso  &  poco  lustroso  de  lustre  de  nácar. 

Textura  estriada,  que  pasa  á  hojosa  y  á  fibrosa:  la  primera  rec- 
ta angosta  y  muy  angosta,  divergente  en  ramilletes  y  estrellas:  ea 
la  hojosa  hay  un  crucero  muy  claro  en  la  dirección  de  P. 

Fragmentos  en  astillas  y  cuneiformes. 

A  veces  el  que  está  en  masas  propende  k  formar  barras  eunéi* 
formes  reunidas  en  otras  granudas  grandes. 

*  t^iaiomoUB  Eudat^ííaloide,  Tividinger.  Que  nombres  tan  sistehiátícos  f]i^ 
todon  Iqs  dias  varían !  Esto  no  furma^a^el  elogio  del  siaitcit^s^. 
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De  trasluciente  á  trasluciente  en  los  bordes,  y  los  cristales  á 
ees  semitransparentes,  y  viéndolos  perpendicularmente  á  las  ca- 
ras P  lo  son  menos  que  vistos  por  las  caras  T:  también  mirados 
por  refracción  azulean  los  rojos  mas  por  las  caras  P  que  por  las 
caras  T. 

Blando  de  3  á  3,  5:  algo  d&cil:  qijebradizo.  P.  de  4  á  4,  3  se- 
gún Br.  y  2,  9  en  un  cristal  rojo  de  Schnecberg  según  Moha. 

Se  descompone  en  parte  al  aire,  conviertiéndose  en  oxido  ama- 
rillo- Üa  agua  en  el  matracito  y  toma  un  color  mas  obscuro^  sin 
ningún  sublimado:  sobre  carbón  da  mucho  humo  arsénical,  y  se 
funde  á  la  llama  interior  en  una  botón  de  arseniuro  de  cobalto; 
con  bórax  y  otros  fundentes  da  vidrio  azul. 

Su  análisis  dio  á  Bucholz:   Oxido  de  cobalto    -        -     39 

Acido  arsenicico  -         37 

Agua     -         .        -         -     22 

Parece  el  fósil  mas  nuevo  de  las  formaciones' de  cobalto,  y  asi 
se  halla  especialmente  en  los  terrenos  de  capas^  aunque  también 
en  vetas  en  los  primitivos. 


Cobalto  rojo  en  revestimiento. 

|[obaltbeschIag. — ^Cobalt  arseniaté  pulverulenta  H. — ^Rhodoise, 
Beudant,  6  rojo  rosado  para  cuando  lo  sea. — Subaraenito  de 
cobalto,  B. — Cobalto  terroso  en  revestimiento. 

Rojo  de  albérchigo  claro  pasando  á  blanco  rojizo,  ú  obscuro 
pasando  á  carmesí. 

Casi  solo  desmoronadizo,  y  apenas  en  masas  y  diseminado;  por 
lo  común  en  revestimiento  y  en  pequeños  riñones  y  racimos. 

Aquel  consta  de  partículas  poco  centellantes  ó  mates,  escamo- 
sas 6  pulverulentas  y  poco  coherente's. 

El  sólido  tiene  textura  terrosa  ñna,  mate  6  poco  ^centellante; 
Fragmentos  muy  romos:  opaco:  tizna  poco  ó  nada. 
Adquiere  mas  lustre  en  la  raspadura. 

Muy  blando,  pasando  á  desmoronadizo:  dócil:  muy  quebradi- 
zo y  ligero. 

Tanto  en  el  matracito  como  en  el  tubo;  abierto  da  mucho  ácido 
arsenioso,  y  se  porta  en  lo  demás  como  el  anterior. 

Es  propio  de  todas  las  formaciones  de  cobalto,  siendo  el  mas 
nuevo  como  las  flores  de  cobalto,  y  aun  se  forma  diariamente  ei^ 
loa  terreros  y  en  las  colecciones  por  eflorescencia.  ^ 
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CORALTO    TERROSA. 

T.  Pardo. — Brauner  Erdkobold,  W. 

Pardo  de  hígado  obscuro  que  ac  acerca  &  negro,  6  claro  que  pa- 
ga á  gris  amarillento,  y  á  la  especie  siguiente. 

Solo  en  masas  y  diseminado,  y  k  veces  resquebrada:  por  den- 
tro mate. 

Textura  terrosa  ftna,  y  la  general  se  acerca  á  conc6idea. 

Fragmentos  romos:  opaco:  adquiere  lustre  de  cera  en  la  raspa- 
dura, que  es  parda. 

De  blando  á  muy  blando  de  3  á  1:  dócil:  algo  quebradizo  y  li- 
gero. Se  pega  poco  &  la  lengua  según  Br. 

Al  soplete  da  algún  olor  arsenical,  y  con  bórax  vidrio  azulado. 

Se  cria  tanto  en  montañas  de  capas  como  en  primitivas,  siem- 
pre en  vetas:  en  aquellas  con  plata  nativa,  cobalto  en  revestimien- 
to^ cobalto  blanco  ó  arsenical,  y  mas  frecuentemente  en  estas  con 
espato'pesado,  cobalto  en  revestimiento,  cobre  verde  ferrugineso, 
cobre  amarillo,  &c. 

Se  usa.  también  para  el  esmalte,  pero  vale  poco. 

II.  Amarillo, 

Gelber  Erdkobold,  W- — Cobalt  arseniaté  terreux  argentifére,  H> 

• 

Amarillo  pajizo,  á  veces  puerco,  que  pasa  á  gris  amarillento,  y 
muy  rara  vez  se  acerca  á  amarillo  de  Isabel;  por  fuera  se  toma  á 
veces  de  agrisado. 

En  masas,  diseminado  y  cariado:  el  primero  muy  resquebrado, 
lo  cual  es  muy  característico:  por  dentro  mate. 

Textura  terrosa  fina,  y  la  general  se  inclina  á  concoidea. 

Fragmentos  romos:  adquiere  lustre  de  cera  en  la  raspadura, 
que  es  amarilla. 

Muy  blando:  dócil:  muy  quebradizo  y  ligero.  Br.  pien9a  que 
lo  resquebrado  indicará  una  formación  á  madera  de  jaletina  que 
después  se  ha  secado,  y  que  se  pega  poco  á  la  lengua. 

Al  soplete  dice  Wid^nmann  que  da  un  poco  de  olor  arsénica], 

aue  no  se  funde  por  sí  a(|o,  y  que  tiíle  el  de  vidrio  bórax  de  un  be- 
0  azul,  y  añade  que  en  general  tiñ^  mucho,  pero  es  muy  escaso. 
Se  halla  en  montañas  primitivas  y  de  capas  en  vetas,  y  parece 
un  producto  muy  nuevo:  su  compañero  inseparable  es  el  cobalto 
en  revestimiento  y  ademas  en  montañas  priínitivas  el  espato  pesa- 
do, ocre  de  niquelo,  plata  nativa,  &c. 

Se  aprovecha  para  esmalte,  y  por  la  poca  plata  que  tiene  acci* 
Mentalmente 
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Ocre  db  níquel». 

Nikcloker,  W. — Nikelgrün,  Br. — Nickel  arseniaté,  H. — Nickel- 
ocre,  Beudaxt. — Subarseniato  de  niquelo,  B. 

Verde  manzana,  á  veces  tan  claro,  que  pasa  á  blanco  verdoso. 

En  masas,  diseminado,  en  pegaduras  y  en  cristales  capilares. 

Ei  desmoronadizo  consta  de  partículas  mates  pulverulentas  en 
general  poco  coherentes,  y  que  tiznan  muy  poco  y  parece  ligero. 

El  s61ido  es  de  mate  á  centellante,  tiene  textura  igual  6  terrosa, 
y  no  se  conoce  su  dureza  ni  su  P.  e. 

Da  agua  en  el  matraz,  y  se  pone  mas  obscuro:  sobre  carbón 
huele  mucho  á  arsénico,  y  se  puede  fundir  á  la  llama  interior  en 
glóbulo  metálico  que  contenga  arsénico.  Con  los  fundentes  se  por* 
ta  como  el  oxido  de  niquelo,  y  en  la  reducción  del  vidrio  da  mu- 
cho cobalto.   El  oxido  de  niquelo  con  b&rax  da  fácilmente  vicfrio 
amarillo  obscuro  6  rojizo,  que  después  de  frió  se  queda  amarillento  6 
casi  sin  color.  Mas  oxido  produce  vidrio  que  al  fundirse  es  pardo 
obscuro  y  opaco,  y  después  de  frió  rojo  obscuro  y  transparente 
como  el  del  ácido  tángstico  ferruginoso  en  sal  fosfórica.  Añadien- 
do salitre  6  carbonato  de  potasa  se  vuelve  azul  6  columbino  obs- 
curo, que  es  lo  que  lo  distingue  del  oxido  de  hierro,  cuyo  color 
con  bórax  imita  al  del  oxido  de  niquelo.  Al  niego  de  reducción 
se  destruye  el  color,  y  se  pone  el  vidrio  agrisado  por  la  interpo- 
sición de  moléculas  finas  de  niquelo  metálico,  que  continuando  el 
soplo  se  juntan  en  una  masa  sin  fundirse.  Si  contiene  cobalto  el 
oxido  de  niquelo  se  manifiesta  su  color:  y  si  tiene  al  mismo  tiem- 
po arsénico  se  funde  en  glóbulo.  Lo  mismo  hace  la  sal  fosfórica 
sino  que  al  enfriarse  desaparece  casi  enteramente  el  color;  se  por- 
ta igualmente  al  fuego  de  oxidación  que  al  de  reducción,  por  lo 
que  se  distingue  del  oxido  de  hierro  con  el  cual  tiene  mucha  se- 
mejanza.  Añadiendo  estaño  no  se  muda  al  principio,  pero  luego 
se  precipita  el  niquelo  y  desaparece  el  color.  Si  tiene  cobalto  es 
opaco  el  vidrio  azul  qu^  da,  y  en  general  se  manifiesta  menos  que 
con  el  vidrio  de  bórax.  Cpn  mucha  sosa  se  introduce  en  el  carbón, 
se  reduce  fácilmente  y  da  por  el  deslame  partículas  metálicas, 
blancas  y  lustrosas  que  obedecen  al  iMn  mejor  que  el  hierro. 
Con  poca  sosa  se  queda  la  masa  sobre  el  carbón,  se  reduce  tambiea 
el  niquelo  y  se  separa  de  la*sosa  con  agua:  este  que  es  puro  no 
S2  funde  al  soplete.  El  que  tiene  un  vestigio  de  arsénico  tampocQ 
se  funde  con  sosi:  solo  agregando  bórax  se  consigue  una  bolita 
dúctil  que  se  puede  ai>laStar,  mas  por  lo  común  se  raja  en  los  bor- 
des con  Jos  golpes  del  martillo,  y  obedece  al  imán  en  sumo  grade.. 


551 

Segün  Berthi^r  tiene:  Acido  arsenícico    -        -    36,8 

Oxido  de  niquelo  <-  36^2 
Agua  -  -  -  .  24,5 
Oxido  de  cobalto         -  2,5 

Se  halla  con  metal  de  niquelo,  y  es  de  mas  nueva  formacioB, 
pues  le  cubre  comunmente  en  eflorescencia  tanto  en  los  criaderos 
como  en  los  terreros  y  en  las  colecciones  de  minerales. 


PoLVOBILtA  DE  NIQUELO. 

Níckelschwarze,    Havsm. — Nickelmulm.— Neoplase    ó    recien 
formada,  Beüdant. — Subarsenito,  B. 

Descrita  en  la  pag.  14.  Calcinándola  da  agua  y  un  sublimado 
de  ácido  arsenioso  según  lleudan t:  el  ácido  nítrico  la  disuelve  con 
precipitado  de  ácido  arsenioso,  y  la  disolución  verde  se  pone  vio- 
lada con  amoniaco,  y  da  un  precipitado  verde  con  los  álcalis  fijos: 
consta  de  oxido  de  niquelo  y  ácido  arsenioso.  Se  cria  en  Uiegels- 
dorf  en  Hesse  en  los  huecos  de  betunpizarra,  que  contiene  tam- 
bién arseniuro  y  arseniato  de  niquelo,  á  cuya  descomposición  pa- 
rece ser  debida. 


Plomo  absexiatado.  Pi^  Jís\ 

Arseniate  of  Lead,  Ph. — Flockenerz,  Karsten. — Plomb  arsenié, 
H. — MimetesC;  Beudant,  porque  se  parece  al  plomo  verde  6 
piromorfíta. 

I.    COMXJK. 

Amarillo  de  limón,  de  cera,  melado  y  naranjado,  que  pasa  k 
rojo  de  aurora;  también  blanco  amarillento  y  verdoso. 

En  masas,  diseminado,  y  en  prismas  exágonos  perfectos  6  con 
las  aristas  terminales  truncadas  como  en  la  fig.  28  lam.  18  let  ¿. 

Los  cristales  son  á  veces  agujas  agrupadas  en  manojos,  afectan- 
do la  forma  de  prismas  exágonos  panzudos,  y  capilares  reunidos 
en  copos  de  lustre  de  seda,  transparentes  y  quebradizos. 

Por  fuera  lustrosos  de  lustre  de  cera. 

Textura  hojosa  paralela  á  las  caras  del  prisma  exágono. 

Según  Jámeson  tiene  partes  separadas  granudas. 

Trasluciente,  pocas  veces  transparente^  y  entonces  dice  que  ra- 
ya al  vidrio^  según  Beudant  raya  al  espato  calizo. 
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Qacbradizo.  P.  de  5  á  6,  4. 

Junto  con  61  está  el  terroso  amarillo^  en  costras,  y  de  textura 
terrosa,  v  desmoronadizo. 

Sobre  carbón  se  funde  con  alguna  difíéultad,  y  después  se  re- 
duce en  un  momento  á  glóbulos  de  plomo  con  mucho  humo  j 
olor  de  arsénico.  Con  los  fundentes  se  porta  como  el  oxido  de 

f)lomo,  excepto  que  el  vidrio  da  humo  de  arsénico.  Teniendo  en 
as  pinzas  un  cristal  de  arseniato  de  oxido  de  plomo  y  fundiendo 
la  parte  anterior  á  la  llama  de  oxidación  se  cristaliza  la  parte  fun- 
dida como  el  fosfato  de  plomo.  Se  ha  de  cuidar  que  lo  fundido  no 
toque  á  la  platina,  porque  se  extendería  sobre  ella,  y  la  corroería: 
lo  mismo  se  extiende  sobre  el  vidrio. 

Obsertmcion. — Un  arseniato  de  plomo  que  conten^  fosfato 
del  mismo  no  se  reducirá  por  entero  sino  que  dejará  el  fosfato  en 
forma  de  glóbulo,  que  se  cristaliza  después  de  fundido:  un  fosfa- 
to de  plomo  que  contenga  vestigios  de  arseniato  dará  algún  pio- 
rna metálico  y  olor  de  arsénico  cuando  se  funda  á  la  llama  inte* 
rior. 

El  de  Johanngeorgenstadt  di6  á  Wohlcr: 

Acido  arscnícico     -        -    21,20 
Oxido  de  plomo  -         67,89 

Acido  fosfórico       -         -       1,32 
Cloruro  de  plomo        -  9,60 

En  Inglaterra  se  halla  en  una  veta  de  cobre  en  granito  en  Cor- 
mialüs  comunmente  sobre  cuarzo,  y  á  veces  sobre  cobre  sulfáreo. 
Mohs  lo  junta  por  ahora  con  el  plomo  verde  ó  su  Rhomboht- 
dral  Lead-Barytey  advirtiendo  que  en  adelante  se  habrán  de  se- 
parar, no  porque  el. uno  sea  arseniato  y  el  otro  fosfato  de  piom0| 
que  es  la  razón  principal,  sino  porque  los  romboedros  tienen  di- 
mensiones que  se  diferencian  de  27'  y  P  4':  el  se  refiere  al  df 
Johanngeorgenstadt  en  Sajonia. 

II.  Arrinonabo.  Pb  Jis^  -I-  3  ^q, 

Traubenblei. — ^Schalice  verhartete  Bleierde,  Hoffmann. — ^Blei- 
nicre,  Karsten.,  o  plomo  arriñonado  de  las  Tablas  en  la  pag* 
62, — Plomb  arsenié  en  parte,  H. 

Su  color  pasa  del  gris  amarillento  al  amarillo  pajizo  y  á  verde- 
gal, y  por  otro  lado  á  gris  ceniciento:  éstos  colores  están  en  zo- 
nas concéntricas  ó  en  anillos 

En  masas,  arriñonado  y  en  bolas  aplastadas  casi  lenticulares. 

Por  dentro  de  lustroso  á  poco  lustroso  de  lustre  de  cera. 

T€xtura  concoidea  imperfecta  y  plana,  que  se  acerca  á  veces  i 
igual 
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Frafijtnentos  nlgo  agiulos:  propende  á  formar  partes  testáceas 
Gurvns  arriñonadas,  que  varían  de  gruesas  hasta  delgadas. 

Opaco:  blando:  agrio.   P.  7,  2. 

8egun  Bindheim  tiene  :  Acido  arsenícico      -        -     25 

Oxido  de  plomo  -        .35 

Oxido  de  hierro  -  -  14 
Agua  -         -        -         20 

Sifiza  -  -  -  -  7 
Alumina  -  -  -  .  3 
Plata       ....       1,15 

Ea  el  mas  escaso  de  todos  los  plomos  terrosos,  y  se  halla  en  Si* 
beria  en  Nertschinskoi  con  galena  y  plomo  blanco. 


EUCROITA. 

Prismatic  Emerald-Malachité,  M. 

Las  caras  de  los  prismas  rayadas  verticalmente,  la  terminal  P 
redondeada;  de  lustre  de  vidrio. 

Textura  conc6idea  pequeña  y  desigual. 

De  semitransparente  á  trasluciente,  y  en  el  primer  caso  de  do- 
ble refracción  muy  fuerte:  agria. 

En  el  matracito  da  agua,  y  calentada  sobre  carbón  olor  de  arsé- 
nico,  y  se  funde  dejando  un  glóbulo  de  cobre  agrio. 

Sacó  por  el  análisis  Tárner:  Oxido  de  cobre      47,85 

Acido  arsenicico    33,02 
Agua    -         -         18,80 

Se  cria  en  Libethen  en  Ungria  en  micapizarra  cuarzosa. 


Erinia. — Erinit,  Haib.  3  Cu  jIs  +  Aq. 

El  color  verde  esmeralda  tira  al  de  yerba:  el  crucero  confuso 
es  paralelo  á  las  caras  anchas  6  á  las  bases  de  las  tablas. 

La  textura  conc&idea  imperfecta  y  desigual:  algo  trasluciente 
eo  los  bordes:  agria. 

Su  análisis  dib  á  Túrner:    Oxido  de  cobre      59,44 

Acido  arsenícico  33,78 
Agua  -  -  5,01 
Alumina     -  1,77 

Se  cría  en  el  Condado  de  Limerick  en  Irlanda.  Beddant  la 
confunde  buenamente  con  el  cobre  micáceo  sin  atender  á  la  dife- 
rencia ét  dureza  y  peso,  y  sobre  t4}do  á  la  diferencia  á»  análisis. 

4  A 
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Metal  lbktkíülah.*  Cw*  ^s  +  Atf. 

Frísmatic  Lirocone-Malachite,   M. — Octahedral    Araeniate    <sii 
Copper,  BouRNOK  y  Ph. — Linsenerz,  W. — Pelekyd  &  en  for- 
ma de  hacha,  Br. — Cuivre  arséniaté  en  octaédre  obtus,  H. — 
Lirokonite,  Beudant. 

De  azul  celeste  pasa  á  verde  cardenillo. 

Rara  vez  en  masas^  por  lo  común  en  las  pirámides  obtusas  de 
la  ñg.  124  lam.  18.  Las  caras  del  prisma  P  y  del  biselamiento  M 
poco  rayadas  paralelamente  á  sus  aristas  de  combinación. 

Los  cristales  medianos  y  pequeños,  solitarios  6  agrupados  y  los- 
trosos. 

Por  dentro  de  poco  lustroso  á  lustroso  de  lustre  de  nácar,  que  st 
acerca  al  de  vidrio. 

Textura  desigual  de  grano  pequeño,  que  pasa  á  concoidea  pe- 
queña, y  tiene  crucero  paralelo  á  las  caras  M'  algo  mas  claro  que 
á  las  del  prisma:  fragmentos  poco  agudos. 

Trasluciente,  y  los  cristales  semitransparentes. 

Raspadura  del  mismo  color,  pero  muy  bajo. 

Blanda  de  3  á  4  según  Br. :  casi  dócil:  muy  quebradizo.  P.  de 
3  á  3,  75  según  Br. 

El  hermoso  azul  claro  cristalizado  da  mucha  a'gua  en  el  matra- 
cito,  se  funde  con  dificultad,  y  no  se  reduce  con  detonación  síd« 
que  da  escoria  en  que  aparecen  algunos  granos  metálicos  blancos. 
No  da  con  los  fundentes  indicios  de  hierro.  Parece  pues  que  con- 
tiene junto  con  el  oxido  de  cobre,  otra  base  incapaz  de  reducirse. 

Chenevix  halló:  Agua     -        -        -        -    35 

Oxido  de  cobre    -         -         49 
Acido  arsenícico      -        -14 
y  los  granos  blancos  que  da  al  soplete,  serian  de  araeniuro,  por- 
que Beudant  no  ha  hallado  nada  mas. 

Se  halla  en  vetas  de  cobre  con  otros  minerales  del  mismo» 
hierro  pardo,  cuarzo,  pirita  en  Cornuallis,  y  eti  pequeño»  crista- 
les en  Herrengrund  en  Ungria. 


.  Cobre  micáceo,  t  Cw'  Jis  -)-  A^. 

Rhombohedral  Euclore-Mica,  M.,  &  mica  de  buen  color. — ^Rhom- 
boidal  Arseniate  of  Copper,  Ph. — ^Kupferglimmer,  W. — Cui- 
vre arséniaté  lamélliforme,  H. 

*  Lat  pirámides  son  tan  obtusas  que  parecen  lentes^V  P<^  ^so  ^  llamó  así 
Wéraer.  Por  equirocacíon  pu«e  a¿ida  en  la  pa^ .  59. 

t  Por  tu  semejanza  en  crístalÍEacion  7  crucero  con  la  mica»  lo  IUodó  así 
W^mer. 
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Verde  esmeralda  algo  claro^  que  tira  también  al  de  cardenillo. 
En  masas,  y  mas  comuntnente  cristalizado  en  las  tablas  exágo* 
ñas  de  1^  fig.  125  lam.  18. 

Las  lineas  de  puntos  de  la  fíg.  a  representan  las  tablas  come 
parte  del  romboedro  primitivo  muy  fuertemente  truncado. 

Las  tablas  son  pequeñas  y  medianas,  adherentes  por  las  caras 
laterales,  y  agrupadas  en  rosas  según  Phillips. 

Las  caras  a  lisas  6  rayadas  triangularmente:  las /?  alffo  ásperas; 
las  primeras  resplandecientes  de  lustre  de  nácar,  tanto  las  de  cru- 
cero como  las  de  cristalización:  las/?  de  lustre  medio  entre  vidrio 
y  diamante. 

Por  dentro  lustroso,  que  se  acerca  á  resplandeciente  de  lustre 
de  nácar. 

Textura  hojosa  de  simple  crucero  muy  claro  paralelo  á  las  ca- 
ras a  6  terminales  de  las  tablas:  las  caras  p  solo  muestran  indi- 
cios. 

Fragmentos  en  rodajas.  El  que  está  en  masas  tiene  partes  gra* 
nudas  desde  grandes  hasta  pequeñas. 

Fuertemente  trasluciente,  y  algunos  cristales  transparentes  de 
simple  refracción  en  la  dirección  del  eje:  raspadura  verde  man- 
zana 6  de  color  mas  bajo  que  el  del  f&sil. 

Blando  de  2,  5  á  3:  algo  dócil:  muy  ditisible  en  hojillas.  P.  2, 
54  según  Bournon.  « 

Chisporrotea  al  soplete,  y  pasa  con  olor  arsenical  á  escoria  ^egra 
esponjosa,  que  luego  se  funde  en  glóbulo  negro,  y  con  b6rax>  da 
un  botODcito  de  cobre. 
Chenevix  halló:  Agiía    -        -        -    21 

Oxido  de  cobre  -  58 
Acido  arsenícico  -  21 
Parece  ser  hidroarseniato  puro  de  cobre.  En  Cornuallis  acom* 
paliado  de  cobre  amarillo,  abigarrado,  rojo,  atabacado,  malaquita 
y  metal  aceitunado.  Algunos  lo  confunden  con  el  cobre  espumoso 
pag.  533  del  Tiro!,  que  arma  con  malaquita  y  baritina,  y  según 
el  nuevo  análisis  de  Kóbell  tiene: 

Acido  arsenícico    -        -    25,01 
Oxido  de  cobre  -        43,88 

Agua     -         -         -         -     17,46 
Carbona1;o  de  cal         -        13,65 


Metal  aceitunado. 


Prismatic  Olive-Malachite,  M. — Right  prismatic  Arseniate  of 
Copper,  Ph. -«-Acicular  Olireoite,  Jam.— Cuivre  araéniaté  oc- 
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taedre  aigu,  H. — ^Cuivre.arseniaté  capillaire,  mamelouné  del 
mismo. — Olívenite,  Beudant. 

Verdinegro,  verde  pistacho  y  aceituna,  amarillo  pajizo,  y  par- 
do de  hígado  y  de  madera  y  verdegai:  los  cuatro  últimos  son  mas 
6  menos  claros  en  el  fibroso,  y  por  dentro  se  notan  á  veces  dibu- 
jos en  zonas  delgadas  y  concéntricas. 

El  ñbroso  en  masas,  globoso,  arriñonado,  en  cristales  sutiles 
capilares  y  en  agujas  tan  ñnas  que  no  se  pueden  determinar,  y  ^1 
hojoso  en  prismas  rectos  rombales  de  i)2°  30'  y  87°  30'  como  los 
de  la  ft^.  126  lam.  IS. 

Los  cristales  pequeños  y  muv  pnquenos,  siempre  adherentesá 
la  matriz  por  las  caras  M,  M'  6  sus  opuestas,  á  veces  agrupados 
en  ramilletes. 

Por  fuera  lustroso  de  lustre  de  diamante  según  Mohs,  y  con  las 
caras  P,  M  y  M'  cóncav;»»  y  c  c  convexas.  Los  truncamientos  fl  a 
son  rarísimos  según  Phillips. 

Por  dentro  de  poco  lustroso  á  centellante,  de  lustre  de  vidrio, 
que  tira  á  nácar,  cuando  la  textura  es  ñbrosa,  y  sin6  de  cera  6  dia- 
mante confuso. 

Textura  hojosa  imperfecta  de  crucero  paralelo  á  M,  M*  algo 
mas  claro  que  í  c  c:  i  veces  se  nota  otra  concoidea  pequeña  é  im- 
perfecta, que  pasa  á  desigual;  y  en  general  ñbrosa  fina,  recta  y 
divergente  en  ramilletes,  de  suerte  que  por  su  textura  y  partes 
separadas  se  parece  á  la  hematiti,  por  lo  cual  lo  llamG  Bournon 
hematiiic  arseniaie  y  otros  wood  coppery  6  cobre  leñoso. 

Fragmentos  cuneiformes  y  en  astillas:  el  hojoso  poco  agudos. 

El  que  está  en  masas  tieiie  partes  granudas,  medianas  y  peque- 
ñas, y  propende  á  testáceas  encorvadas  en  la  dirección  de  la  su- 
perficie. 

Opaco,  rara  vez  trasluciente  en  los  bordes,  y  los  cristales  tras- 
lucientes. Raspadura  verde  montaña  y  aceituna,  y  amarilla  paji- 
za en  el  fibroso. 

Blando  de  4  á  4,  75;  el  fibroso  baja  á  3,  5:  poco  agrio:  quebra- 
dizo.  P.  del  fibroso  4,  1  y  del  hojoso  4,  28  según  Bournon. 

Sobre  carbón  se  reduce  al  momento  de  fundirse  con  detonación, 
por  efecto  de  la  cual  se  introduce  en  el  carbón,  de  donde  se  saca 
un  grano  metálico  blanco,  que  se  vuelve  rojo  al  enfriarse:  este  co- 
lor es  debido  á  una  película  de  oxídulo  de  cobre:  el  grano  es  blan- 
co en  lo  interior,  y  se  rompe  con  el  martillo. 

Un  análisis  reciente  del  hojoso  ha  dado  á  Kóbell: 

Acido  arsenícico         -        -     36,71 

Acido  fosf&rico       -         -  3,36 

Oxido  de  cobre  -        ^    56,43 

•^  Agua     ....  3,50 
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y  seguD  Vauquelin  el  hematítico  dio:  Arseniato  de  hierro     -     7 

Arscíniato  de  cobre      -  86 

Ajrua      -         -         -         5 

De  donde  se  puede  inferir  que  el  hematítico  atiene  arseniato  de 

hierro,  y  acaso  tanto  mas  cuanto  mas  tira  su  color  de  verde  á 

pardo. 

Se  halla  en  vetas  compuestas  de  otros  minerales  de  cobre  y 
cuarzo,  hierro  pardo  y  pirita  descompuesta  junto  á  Redruth  en 
CornualHs,  y  es  el  que  mas  abunda,  y  últimamente  se  ha  hallado 
también  junto  á  Alstonmoor  en  Cumberland. 

Aquí  pertenece  supongo  el  Jimiantiforme  y  junto  con  el  com- 
¡>acto  se  halla  el  terroso. 


Metal  estriado.  Ct/«  ^s%  +  Ji^, 

Radiated  Acicular  Olivenite,  M. — Obliqueprismatic  Arseniate  of 
Copper. — ^Trihedral  arseniate,  Bournon. — Strahlerz,  W. — 
Khomben-Phiilit,  Br. — Cuivre  arséniató  prismatique  triangu- 
laire,  H. — Aphanése,  6  poco  aparente,  Beudant. 

Por  defuera  verde  cardenillo  obscuro,  que  conñna  á  veces  con 
verdinegro,  y  por  dentro  verde  cardenillo  claro,  que  suele  tener 
mucho  azul  celeste  en  su  mezcla. 

Arríñonado,  y  rara  ve/,  en  los  prismas  rombales  de  la  fig.  127 
lam.  18,  6  en  sus  mitades  6  prismas  triangulares. 

Son  pequeños  y  muy  pequeños  y  agrupados  en  ramilletes,  de 
suerte  que  solo  se  descubren  las  puntad.  La  superficie  del  arriño- 
nado  muy  encostrada  y  fuertemente  centellante. 

Por  dentro  entre  lustroso  y  poco  lustroso  de  lustre  de  nácar  en 
las  caras  de  crucero,  y  de  vidrio  en  las  demás.     . 

Textura  estriada  muy  angosta,  recta  y  divergente  en  ramilletes. 
Fragmentos  cuneiformes:  apenas  trasluciente  en  los  bordes. 
Raspadura  verde  azulada  subida. 

Blando  de  3  á  4:  poco  agrio:  quebradizo.  P.  de  4^  2  á  4,  3. 

Sobre  carbón  huele  á  arsénico  y  se  funde. 

Tiene  según  Chenevix:  Acido  arsenícico      -        -     30 

Oxido  de  cobre  -  -  64 
Agua      -        -         -         -     16 

En  Cornuallis  con  malaquita,  cobre  amarillo,  cuarzo,  &c.  y  tam- 
bién lo  hall&  Br.  en  una  veta  con  malaquita,  cobre  verde  y  abi- 
garrado, baritíoai  &o.  en  micapizarra  junto  á  Seide  en  Sajonía. 
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CoiTDüRRiA. — Condurrit,  Ph. 

Al  soplete  da  humo  blanco  arsénica!,  y  deja  una  masa  metálica 
Cusible. 
Tiene  según  Faraday:  Acido  arsenícico      -        -    25,94 

Cobre  ...         60,49 

Azufre   -        -        -        -       3,06 
Arsénico      -         -        -  1,50 

é  indicios  de  hierro . 
Parece  pues  una  mezcla  de  arseníato  de  cobre,  cobre  amarille, 
oxido  de  cobre  y  arsénico  metálico. 

Se  hall6  en  1827  en  la  mina  de  Condurrow  junto  á  Cambóme 
en  Cornuallis  una  masa  de  algunos  quintales. 


•A.  Ca   I 


Cl  •       •• : 

Apatita.  Ca   ^  p.    +  3  Ca  »P. 


Rhombohedral  Fluor-Haloidc,  M. — Rhombohedral  Apatite,  Jan. 
— ^.Ipatit,  W. — Chaux  phosphatée,  H. 

lo.  Hojosa. 

Sus  colores  mas  comunes  son  verde  y  blanco,  menos  el  azul,  y 
raros  cl  rojo,  gris  y  pardo;  y  así  la  hay  blanca  verdosa,  agrisa- 
da, amarillenta  y  rojiza:  del  verdoso  pasa  á  verde  montaña  y  ce- 
ledón, á  un  medio  entre  puerro  y  pistacho,  y  á  verde  aceituna: 
del  rojizo  á  gris  de  perla,  rojo  rosado,  encarnado  y  violado,  azul 
de  añil  y  casi  celeste:  y  del  blanco  amarillento  al  gris  amarillen- 
to, á  una  especie  de  amarillo  de  topacio  y  casi  á  pardo  de  clavo. 
Todos  estos  colores  son  claros  y  bajos:  i  veces  hay  dos  en  un 
mismo  pedazo.   * 

Rara  vez  en  masas,  por  lo  común  en  los  cristales  de  la  fig. 
128  lam.  18. 

Phillips  nota  como  cosa  particular  las  caras  u  u  que  rara  vez  se 
ven  mas  que  á  un  lado  de  cada  extremo,  y  Leonhainl  las  compon 
bien  con  las  caras  trapecias  del  cuarzo  plagiedro  de  Hauy.  Ha* 
hiendo  seis  en  cada  punta  forman  una  doble  pirámide  exágona  6 
un  diexaedro,  que  siguiendo  á  Br.  hice  agudo  en  la  pag.  60,  por- 
que dice  que  el  ángulo  de  la  base  de  las  dos  pirámides  es  de  casi 
102°;  mas  esto  es  imposible,  si  como  dice  Haidinger  el  ángulo  de 
X  con  X  adyacente  es  de  142®  20';  y  entonces  x  con  x*  no  sobre? 
sino  sobre  M  será  80^  25'  como  dice  Haidinger:  tanta  discrepan- 
cia en  caracteres  hist6rico-naturaÍes  no  sirve  mas  que  de  inducir  4 
error,  y  lo  peor  es  que  se  repite  con  harta  frecuencia. 


55» 

Los  cristales  rara  vez  lisos,  mas  bien  rayados  fuertemente  á  lo 
largo,  de  suerte  que  á  veces  parecen  cilindricos  y  también  panzu- 
dos: las  caras  del  apuntamiento  diexaedras,  rGmbeas  y  trapéelas 
lisasy  y  la  del  truncamiento  curva  6  áspera.  Son  medianos  y  pe- 
queñosy  muy  rara  vez  grandes  y  resplandecientes  ó  lustrosos. 

Por  dentro  lustrosa,  que  en  la  textura  transversal  se  acerca  á 
resplandeciente,  rara  vez  poco  lustrosa,  de  lustre  de  vidrio  tiran- 
do al  de  cera. 

Textura  imperfectamente  hojosa,  de  crucero  bastante  claro  pa- 
ralelo á  las  bases,  é  imperfecto  paralelo  alas  caras  del  prisma:  la 
textura  transversal  entre  desigual  y  concoidea  imperfecta. 

Fragmentos  algo  agudos.  La  que  está  en  masas  tiene  partes 
granudas  esquinadas,  medianas  y  pequeñas,  que  á  veces  propen- 
den á  la  forma  cristalina,  y  rara  vez  testáceas,  delgadas  y  planas, 
que  paran  en  tablas,  cuya  textura  es  hojosa  en  florones. 

Comunmente  semitransparente,  los  cristales  blancos  transpa- 
rentes, á  veces  con  un  viso  opalino  azulado  en  lascaras  laterales,  y 
la  que  está  en  masas  trasluciente. 

Semidura  6;  agria:  quebradiza.  P.  3,  24  según  Br. 
Es  algo  disoluble  en  ácido  nítrico  sin  efervescencia.  Echada  en 
polvo  sobre  ascuas  da  luz  fosfórica  verdosa,  y  al  soplete  no  se  fun- 
de por  sí  sola;  solo  pierde  su  color  y  transparencia. 
Según  Rose  tiene  la  de  San  Godardo: 

Cal SSySe 

Acido  fosfórico  y  flu&rico  44,32 
También  halló  indicios  de  cloruro  de  cal  en  esta,  y  mas  en  otras. 
El  granito  de  las  cercanias  de  Rio  Janeiro  según  Mohs  la  con- 
tiene como  parte  accidental  de  su  mezcla;  pero  mas  comunmente 
se  halla  en  mantos  y  vetas,  sobre  todo  en  la  formación  de  estaño 
junto  con  él,  con  pirita  arsenical,  espato  flúor,  cuarzo,  litomarg^ 
y  á  veces  topacio. 

I*.  Concoidea. 

Spargelstein,  W, — Chaux  phospatée,   H. — Moroxit. — Esparra* 
guiña. 

Verde  espárrago  y  pistacho,  que  pasa  por  un  lado  á  un  medio 
entre  azul  celeste  y  de  patos  (moroxita),  y  por  otro  á  verde  aceite 
y  casi  á  naranjada,  y  á  veces  á  blanca  verdosa. 

Rara  vez  en  masas,  globosa  adherente,  ó  mas  bien  en  granos 
redondeados  y  prolongados,  sobrepuestos  y  embutidos,  que  se  acer- 
can mas  ó  menos  á  la  forma  cristalina,  y  en  prismas  largos  exágo- 
i^os,  apuntados  con  seis  caras  de  diversos  tamaños  sobre  las  late- 
rales. Estas  están  rayadas  á  lo  largo,  las  de  apuntamiento  lisas,  j 
^>  arista»  poco  agudas. 
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Loa  cristales  medianos  y  pequeños,  rara  vez  grandes. 

Por  dentro  lustrosa  de  lustre  de  cera. 

Textura  hojosa,  muy  imperfecta  y  encubierta,  de  los  mismo» 
cruceros  que  la  anterior,  y  concoidea  pequeña  6  imperfecta  al  ira- 
ves:  fragmentos  casi  roi^ios. 

Trasluciente,  y  algunos  cristales  transparentes. 

Semidura  algo  menos  que  la  anterior:  agria:  quebradiza.  P.  3, 
09  según  Wérner. 

Su  polvo  echado  sobre  ascuas  es  fosfórico  como  el  de  la  de  Gua- 
najuato. 

Por  8Í  no  se  muda;  solo  en  hojillas  delgadas,  y  á  un  fuego  muy 
fuerte  puede  fundirse  en  los  bordes  en  vidrio  blanco  y  traslucien- 
te: es  en  efecto  una  de  las  substancias  mas  refractarias.  Con  bórax 
se  funde  lentamente  en  vidrio  claro  que  se  vuelve  blanco  de  leche 
con  el  soplo  á  pausas,  y  con  mas  porción  de  materia  se  pone  opa- 
co al  enfriarse.  La  sal  fosfWca  la  disuelve  en  gran  cantidad,  for- 
mando vidrio  claro,  que  cuando  está  casi  saturado  se  pone  opaco 
al  enfriarse,  adquiriendo  facetas  menos  distintas  que  las  del  fosfa- 
to de  plomo.  Cuando  está  bien  saturado  se  cuaja  en  forma  de  bo- 
lita blanca  de  leche  sin  facetas.  Con  sosa  se  hincha  con  eferves- 
cencia: la  sosa  se  introduce  en  el  carbón,  dejando  una  masa  blan- 
ca. En  ácido  b6rico  se  disuelve  con  mucha  dificultad,  pero  con 
hierro  metálico  da  un  régulo  de  fosfuro  de  hierro. 

Presumo  que  es  fosfato  de  cal  puro;  á  lo  menos  un  análisis  an- 
tiguo di6  á  Vauquelin:  Cal       -         -         -     54,28 

Acido  fosfórico  45,72 

Se  halla  embutida  en  talco  de  montañas  primitivas,  y  en  caliza 
porosa,  y  hasta  en  traquitas,  basaltos  y  lavas,  y  también  en  vetas 
con  augita  granuda,  gi'anatey  hierro  magnético,  6  galena,  &c.  co- 
mo en  Arendahl  y  Dramen  en  Noruega:  los  grandes  cristales  son 
de  Chile  y  Guanajuato,  que  Bustamante  describe  como  pirámido- 
cunéiformes,  ya  divergentes,  ya  paralelos  formando  grandes  gru- 
pos sobre  cuarzo,'  principalmente  en  la  mina  de  Valenciana.  Beu- 
ílant  los  tiene  por  aragonia:  puede  que  nos  equivoquemos  noso- 
tros. 

II,  Fibrosa. — Phosphorit.  .   . 

Su  color  blanco  amarillento,  que  rara  vez  se  acerca  al  agrisado,, 
con  anillos  de  amarillo  de  ocre,  pardo  de  clavo  y  cetrino,  que  sigues 
la  liireccion  de  las  partes  testáceas:  solo  en  masas. 

Por  dentro  poco  lustrosa  de  una  especie  de  lustre  de  cera  í 
centellante  y  casi  mate. 

Textura  fibrosa  divergente:  fragmentos  cuneiformes. 

Partes  testareas  delgadas  y  curvas  casi  como  en  la  baritina  tes- 
tácea  curva:  trasluciente  en  los  bordes. 


56i 

Blanda:  poco  agria:  muy  quebradiza,  y  poco  pesada  en  {i;rndo 
subido. 

En  polvo  sobre  ascuas  da  una  luz  hermosa  verde  yerba,  s(.bre 
todo  la  de  Logrosan  de  Estremadura  en  España,  la  cual  nl\.-  na 
con  capitas  de  cuarzo:  después  se  ha  hallado  en  las  vetas  de  esta* 
£lo  de  Boemia. 

Da  poca  agua  en  el  matracito,  y  se  funde  con  alguna  mas  facili* 
dad  que  la  anterior  en  esmalte  blanco. 

III.  Terrosa. 

Partes«sueltas  terrosas  finas  de  color  blanco  agrisado  6  verdoso. 

En  Szigeth  en  Ungria  junto  á  una  veta  de  hierro  en  una  cinta 
de  cuarzo. 

Riñones  de  la  terrosa  se  hallan  en  las  arcillas  del  terreno  del 
carbón,  en  la  parte  superior  de  la  formación  del  Jura,  y  en  las  ar* 
cillas  superiores  hasta  la  creta  y  aun  mas  arriba. 


Herderia. — Herderit,  Haid. 

Blanca  verdosa  y  amarillenta:  de  lustre  de  vidrio  que  se  incli- 
na al  de  cera. 

Textura  concoidea  pequeña:  fuertemente  trasluciente. 

Muy  agria:  muy  parecida  á  la  esparraguina,  por  lo  cual  se  con- 
fundia  con  ella. 

En  espato  flúor  en  los  criaderos  de  estaño  de  Ehrenfriedensdorf 
en  Sajonia. 


Wagneria.  M»  P»  +  M  Pl. 

Este  nombre  es  de  Fucas,  quien  la  dedicó  k  Wágner  eit  Mu- 
nich. Pleuroklas,  Br.  6  Pleuroclasia,  porque  se  parte  lateral- 
mente k  diferencia  del  topacio  que  se  parte  por  la  base. 

Amarilla  de  topacio,  á  veces  casi  naranjada,  tirando  frecuente- 
Kiente  i  gris. 

Forma  primitiva  según  Br.  pirámide  rombal,  y  dice  que  tiene 
lustre  de  cera,  y  Mohs  de  vidrio. 

Se  parte  imperfectamente  en  la  dirección  del  prisma  primitivo, 
y  en  la  corta  diagonal  y  terminalmente  en  forma  de  cuña. 

Textura  transversal  de  concoidea  imperfecta  á  desigual^  y  á  aa* 
tillotfa. 

4B 
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De  írasiuciente  á  semitransparente:  raspadura  blanca. 
Scmidura  de  6  á  6,  25.  P.  de  3,  11  á  3,  13. 
No  se  electriza  calentándola  según  parece. 
Se  funde  con  mucha  dificultad  al  soplete,  y  solo  en  chispitas 
delgadas  con  desprendimiento  de  algunas  burbujas  en  vidrio  gris 
verdoso  obscuro:  con  bórax  fácilmente  en  vidrio  claro  que  mues- 
tra la  reacción  del  hierro:  con  sal  fosfórica  completamente  en  vi- 
drio claroy  que  se  porta  como  -el  de  bórax.  Con  sosa  se  funde  en 
polvo  con  mucha  efervescencia,  mas  no  se  disuelve  por  entero  si- 
no que  nada  en  copitos.  Con  el  calor  desenvuelven  ácido  fluórico 
los  ácidos  nítrico  y  sulfúrico.  Con  disolución  de  cobalto  da  un  co- 
lor de  lila  el  precipitado  formado  con  sosa  de  la  disolución  nítrica 
de  la  wagneria  después  de  precipitado  el  hierro  con  un  hidrosul- 
fato. 

Su  análisis  según  Fuchs  es: 

Acido  fosfórico  -         -     41,73 

Acido  fluórico         -         -  6,50 

Magnesia  -         -         -         -     46,66 

Oxido  de  liicrro      -         -  5,00 

Oxido  de  marganeso  -         -       0,50 

Su  único  criadero  hasta  ahora  está  en  Hellgraben  en  Salzburge, 

donde  se  halla  en  rinoncs  en  cintas  cortas  é  irregulares  de  cuarzo 

que  arman  en  pizarra. 


Ytria  fosfatada.  Ys  P«. 

Phosphorsaüre  Yttercrde,  B. — Xenotime,  Beudant,  honra  vana\, 
que  recordará  que  se  tuvo  el  fosfato  de  itria  por  oxido  de  ud 
metal  nuf'vo  que  se  llamó  Thório,  cuyo  nombre  se  ha  aplicado 
,  hoy  al  metal  descubierto  en  el  Thoriíe^ 

El  bórax  la  funde  lentamente  en  vidrio  claro  que  se  vuelve 
blanco  de  leche  con  el  soplo  &  pausas,  y  con  mas  materia  se  vuel- 
ve«opaco  por  si  mismo  al  enfriarse.  La  sal  fosfórica  la  disuelve 
con  mucha  dificultad,  en  lo  que  se  distingue  del  fosfato  ealizo:  el 
vidrio  es  sin  color.  La  sosa  la  descompone  con  efervescencia  en 
forma  de  escoria  gris  clara  é  infusible.  Con  ácido  bórico  y  hierro 
da  fosfuro  de  hierro. 

Su  análisis  dio  á  Bercelio:  Itria      .        -        -        -        62,5S 

Acido  fosfórico  con  algo  de  ^  ^3  49 

fluórico        -   *     -        -   5     ' 
Sufosfato  de  oxido  de  hierro     3,93 
Se  halló  primero  en  una  veta  de  granito  en  Noruega  y  después 
en  Ytterby  con  cuarzo,  feldespato,  gadolinia,  &c. 
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Hierro  fosfatado. 

Frismatic  Iron-Mica,  M. — Dichromatic  Euklas-Haloide,  Ha  id. 
— Kristall ¡sirte  Blaueisenerde  y  Vivianite,  W. — Eísen-Phyllit 
y  Eísen-Gyps,  Br. — Fer  phosphaté,  H. 

I.  Hojoso. 

Azul  de  añil  obscuro,  que  casi  tira  k  azul  turquí:  según  Mohs 
producen  este  efecto  reunidos  el  verde  que  se  ve  en  la  dirección 
del  eje  y  en  el  plano  de  su  inclinación  (por  estar  casi  11^  inclina- 
do  al  plano  de  la  larga  diagonal),  y  perpendicularmente. al  último, 
y  el  puro  azul  que  se  ve  casi  en  la  dirección  de  c. 

Se  halla  en  masas,  globoso  y  arriñonado  y  en  lofl  cristales  (ñg. 
129  lam.  19.) 

Los  cristales  son  largos  y  están  adheridos  á  la  matriz  por  la  ca- 
ra M,  6  la  opuesta,  á  veces  en  agujas  agrupadas  y  divergentes,  de 
pequeños  á  medianos,  y  de  lustrosos  á  resplandecientes  de  lustre 
de  nácar  y  casi  metáHco,.en  las  caras  P,  y  de  vidrio  en  las  demás. 

Las  caras  P  son  lisas,  y  las  demás  rayadas  paralelamente  á  las 
aristas  de  combinación  eon  ellas. 

Textura  hojosa  perfecta  de  un  crucero  claro  paralelo  li  las  caras 
mas  anchas  P  y  confuso  paralelamente  á  T;  la  hay  también  estria- 
da  y  la  transversal  concoidea. 

Fragmentos  en  rodajas.  Varia  de  trasluciente  en  los  bordes  á 
fuertemente  trasluciente,  y  según  Mohs  á  transparente^  y  añade 
que  lo  es  menos  perpendicularmente  á  P. 

Raspadura  mas  clara:  muy  blando  de  2,  25  á  2,  75;  las  caras 
P  son  las  mas  blandas:  dócil. 

Flexible  en  hojillas  delgadas  sin  elasticidad  $  el  de  Nueva  Jer- 
sey es  muy  agrio  según  Pnillips:  quebradizo.  P.  de  2,  6  á  2,  8. 

Por  su  semejanza  con  el  yeso  lo  llamaban  yeso  azul;  pero  se 
distingue  por  el  color,  mayor  peso,  &c. 

Da  mucha  agua  en  el  matracito,  se  hincha  y  se  cubre  de  man- 
ohitas  grises  y  rojas.  Sobre  carbón  se  hincha,  se  pone  rojo,  y  se 
funde  muy  fácilmente  en  un  grano  de  color  gris  de  acero  de  lus- 
tre metálico.  Con  b6rax  y  sal  fosfórica  se  porta  como  el  oxido  de 
hierro.  Con  sosa  sobre  oarbon  da  al  fuego  de  reducción  granos  de 
hierro  que  son  atraídos  por  el  imán. 

El  de  Bodenmais  en  Baviera  dio  á  Vógel: 

Protoxido  de  hierro  41,0 
Acido  fosfórico  ^  26,4 
Agua  -        .         31,0 

Se  halla  cristalizado  con  pirita  eúbica  en  vetas  de  cobre  y  esta- 
6o  pomo  en  Comuallis,  (e|  viv^nite  fué  dedicado  i  Vivían  un  oa- 
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baUero  de  allí):  estos  son  1o«4  hermosos  cristales,  transparentes,  y 
con  los  caracteres  consiguientes  á  la  transparencia  q'iir  as'^a 
Mohs:  los  (Jemas  caracteres  convienen  al  de  Bodenm  i's  en  Ba- 
viera  donde  se  cria  con  hierro  pardo  y  pirita  hepUica;  también 
en  cintas  angostas  que  arman  en  vacia  gris  coi  oro  nativo  como 
en  Transilvania,  y  ademas  en  mantos  con  piriva  mairnéiica,  hier- 
ro magnético,  y  aun  á  veces  diseminado  en  basalto  y  otras  rocas 
del  trap. 

II.  Terroso. 

Blaueisenerde  6  tierra  azul  ferruginosa,  W. — Fer  phosphaté,  H. 
— Prusiato  de  hierro,  mío  y  de  otros  antes. 

Azul  de  añíVque  pasa  al  de  esmalte. 
En  masas,  diseminado  y  en  revestimiento. 
Al  soplete  se  tunde  en  escoria  negra,  que  es  atraida  por  el  imán. 
El  de  Turinge  dio  á  Kláprpth:  Protoxido  de  hierro     -     47,5 

Acido  fosf6rico        -  32,0 

Agua  -      .  -  -     20,0 

El  de  Eckartsberg  en  Turinge  en  caliza  compacta;  en  otras  pai^ 
tes  en  ojos  en  turba,  entre  los  productos  de  las  capas  de  carbón 
que  están  en  combustión,  y  en  bancos  de  arcilla  y  marga  con  des- 
pojos vegetales  llenando  sus  huecos,  y  cubriendo  y  llenando  las 
conchas  que  contienen  las  capas. 

En  Nueva  Jersey  en  Norte- América  se  halla  en  los  huecos  de 
hierro  palustre,  y  en  arenisca,  á  veces  en  masas  s61idas  de  30  li- 
bras de  peso,  cuyo  análisis  di6  á  Vauquelin: 

Protoxido  de  hierro    -     44,54 

Acido  fosfórico        -         25,85 

Agua  .         -         -     28,26 

Alumina  -        -  0,40 

Pérdida      -         -         •       0,95 

Este  análisis  no  explica  la  observación  de  Cutbuch,  quien  diee 

que  el  americano  molido  con  aceite  da  un  buen  azul  para  pintar 

al  oleo,  en  lugar  que  el  europeo  se  ennegrece  con  aceite,  y  solóse 

puede  usar  con  agua.   Plinio  habla  ya  del  que  se  criaba  en  los 

pantanos  de  Egipto,  el  cual  se  usaba  también  en  la  pintura. 

Según  Beudant  en  todos  los  fosfatos  de  hierro  azulados  b  ver- 
dosos hay  mezcla  6  combinación  de  fosfatos  de  protoxido  y  de 
peróxido:  en  efecto  en  los  laboratorios  solo  se  consiguen  fodEitos 
blancos  6  amarillentos,  bien  sea  que  se  precipite  con  fosfato  de  so- 
sa una  sal  de  protoxido  ú  otra  de  peróxido.  £1  fosfato  azul  resul- 
ta, dejando  el  protofosfato  al  aire:  entonces  se  vuelve  azul  á  poco 
rato,  y  tratado  después  con  potasa  cáustica  queda  un  residuo  de 
oxido  negro  de  hierro,  en  prueba  de  que  se  ha  oxidado  u&a  jMite 
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ée\  protoxido.  Lo  propio  sucede  en  la  naturaleza:  se  forman  pro- 
tofosfatos  blancos  en  su  origen,  que  se  vuelven  azules  al  aire  oxi- 
dándose mas  y  mas  hasta  cierto  punto  que  vendrá  á  terminar  en 
proporciones  definidas;  mas  como  esto  se  hace  por  grados,  los  que 
vemos  nosotros  son  los  intermedios.  Lo  cierto  es  que  hay  masas 
de  fosfato  azul  cuyo  centro  está  aun  blanco,  y  que  la  textura  re- 
ciente se  pone  al  aire  primero  gris  azulada,  y  luego  de  un  azul 
mas  6  menos  obscuro.  Si  este  es  el  origen  de  los  fosfatos  azules, 
no  se  puede  afirmar  lo  mismo  de  los  verdes.  Es  singular  que  en 
todos  los  fosfatos  blancos,  azules  y  verdes  (tierra  verde  ferrugino- 
sa] la  cantidad  de  ácido  fosfórico  sea  constante,  y  solo  varian  la 
del  protoxido  y  peróxido  de  hierro,  y  la  del  agua* 


Carfosiderita. 

Según  Hartkork  está  compuesta  de  sufosfato  de  hidroxido  de 
hierro,  y  se  halla  en  micapizarra  cuarzosa  y  ferruginosa  de  la  cos- 
ta de  Labrador. 


Cácoxena. 

Su  análisis  di6  á  Steinmann:  Oxido  de  hierro     -        -     36,  S2 

Acido  fosfórico      -         -     17,86 

Siliza    -         -         -         -       8,90 

Alumina        -        .        -     10,01 

Agua  y  ácido  flu&rico     -     29,95 

Cal        .        -        -        .      0,15 

Se  cría  en  Boemia  en  las  rajas  de  hierro  arcilloso  pardo,  y  es 

la  causa  de  que  salga  el  hierro  quebradizo  en  frío,  por  lo  que  la 

llaman  mal  huésped  6  kakoxen. 


VioNiTB,  Kársten. — ^Blau-M agneterz. 

Está  compuesto  según  Kársten  de:  Oxido  de  hierro    -  49,14 

Oxídulo  del  mismo  35,30 

Acido  carbónico    -  11,06 

Acido  fosf&ríco    -  4,50 

Obedece  al  imán,  y  se  cría  en  la  caliza  del  Jura  en  Vigñes  en 

^1  departamento  del  Mosela  y  se  funde* 
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Marganesa  fosfatada,     mn*  P»  +  f  *  P*. 

Eíscnpecherz,  W.,  6  hierro  píceo.* — ^Triplit,  Hausm. — ^Fosfor- 
inangan,  K absten. — Manganése  phosphaté,  H. 

De  color  pardo  musco,  que  á  veces  rojea  algo,  y  accideDtil- 
mente  tira  á  negro  pardusco. 

En  masas  y  diseminada.  Por  dentro  de  lustrosa  á  poco  lustrosa 
de  lustre  de  cera,  que  se  acerca  al  de  diamante. 

Textura  concoidea  imperfecta  y  plana,  que  se  acerca  i  igual  y 
á  veces  á  hojosa  de  triple  crucero,  bastante  claro  en  la  corta  dia- 
gonal de  un  prisma  rombal,  menos  claro  en  la  larga,  y  también  en 
la  dirección  de  la  base  según  Br. 

Fragmentos  agudos:  de  trasluciente  en  los  bordes  á  opaca. 
Raspadura  gris  amarillenta:  scmidura  de  5  á  6:  agria:  quebra- 
diza.  P.  de  3,  5  d  3,  7. 

En  el  matraoito  da  alguna  agua  que  obra  como  acida  en  el  pa- 
pel de  tornasol:  el  vidrio  no  queda  corroido;  pero  si  se  trátala 
prueba  en  el  tubo  abierto,  da  indicios  de  ácido  fluórico,  porque 
las  paredes  se  ponen  opacas  en  algunos  puntos  por  la  siliza  que  se 
deposita;  el  agua  sin  embargo  que  se  pega  al  tubo,  no  obra  en  el 
papel  de  fernambuco.  Sobre  carbón  se  funde  muy  fácilmente  y 
con  mucha  efervescencia  en  bolita  negra  de  lustre  metálico  que  es 
fuertemente  atraida  por  el  imán.  Con  bórax  al  fuego  de  oxidación 
da  la  reacción  de  marganeso  y  al  de  reducción  la  de  hierro.  Con  la 
sal  fosfórica  se  descubre  casi  solo  el  color  de  hierro;  sin  embargo  se 
puede  producir  un  ligero  color  de  marganeso  con  una  larga  oxida- 
ción á  poco  fuego.  La  sosa  sobre  carbón  no  la  disuelve  aunque  al 
fuego  de  reducción  da  mucho  fosfuro  de  hierro.  En  la  hojilla  de 
platina  da  la  reacción  de  marganeso.  Se  disuelve  en  ácido  nítrico 
sin  efervescencia,  y  consta  según  Bercelio  de: 

Acido  fosfórico       -         -  32,78 

l'rotoxido  de  hierro     -  31,90 

Protoxido  de  marganeso  33,60 

Fosfato  de  cal         -        -  3,20 

Hasta  ahora  solo  se  ha  encontrado  junto  á  Limoges  en  Frapcm 
en  ojos  y  en  cintas  de  cuarzo,  que  arman  en  granito  con  beri^^ 
común  ú  ordinario;  citan  también  á  Pensilvania. 

A  AUuaud  el  descubridor  de  la  marganesa  fosfatada  sp  te  "* 

•  Habiéndole  ya  dado  este  nombra  Warner,  podían  haber  e*SMt94^^^^ 
cario  también  al  hierro  estilatício  por  la  confusión  que  resulta. 
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dedicado  el  6tifosfato  de  hierro  marganeslfero,  descubierto  tam- 
bién por  él^  llamándole 

Alluaudite. 

Pardo  castaño,  verde  amarillento,  y  verdinegro. 
En  racimos  de  textura  fibrosa:  opaco:  raya  al  espato  calizo  y  P. 
3,  22. 

Sus  chispitas  se  funden  á  la  llama  de  una  vela,  y  sobre  carbón 
al  soplete  se  funde  muy  fácilmente  con  efervescencia  en  escoria 
negra  atraída  por  el  imán. 

Tiene  según  Vauquelin:  Oxido  de  hierro  -        -        -    56,20 

Oxido  de  marganeso  -  6,15 

Acido  fosfórico    -         -         .     28,35 
Agua       -         -         -         -  9,20 


Heterosite  (diverso),  mn  P*  +  2  f  P*  +  Aq. 

Su  forma  parece,  juzgando  por  los  cruceros,  un  prisma  rombal 
oblicuo  de  101°  79'  y  la  cara  terminal  inclinada  140°. 

El  descompuesto  de  color  violado  que  tira  á  pardo  y  á  verde; 
el  fresco  gris  azulado  y  blanco  agrisado  y  el  último  trasluciente 
en  los  bordes:  raya  al  espato  flúor  el  fresco,  y  pesa  3,  52^  y  el 
descompuesto  3,  39. 

Al  soplete  se  funde  con  mucha  efervescencia  en  glóbulo  pardo 
metaloide  con  los  caracteres  de  la  marganesa  fosfatada. 

Dufresnoy  sacó:    Protoxido  de  hierro     -        -        -         34,8í> 

Protoxido  de  marganeso  -        -     17,57 

Acido  fosfórico  -         -         -         41,77 

Agua 4,40 

Se  halla  con  el  precedente  en  pequeñas  masas  en  lá  cantera  de 
Hureaux  en  granito  gráfico,  junto  á  Limoges. 


HuBSAULiTE.  f  P  +  3  mn  P*  +  6  Aq. 

Con  los  precedentes  se  cria  probablemente  otro  en  pequeños 
globos  cubiertos  de  pequeños  cristales  y  en  escamas  de  la  misma 
naturaleza.  Los  cristales  son  agujas  que  parecen  prismas  rombales 
oblicuos  de  117°  30'  y  62°  30';  inclinación  de  la  base  sobre  la 
arista  aguda  101*  13'  según  Dufresnoy;  á  veces  terminan  en  bisel 
y  forman  gemelos  adheridos  por  las  caras  laterales:  su  color  rojo 
pardusco,  de  lustre  de  vidrio,  traslucientes  y  mas  duros  que  el  es- 
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pato  calizo.  P.  S,  27.  Las  escamas  de  mucho  lustre  de  nácar  son 
mas  claras.  La  forma  globosa  es  sólida  y  granuda  fína,  6  terrosa  y 
desmoronadiza,  y  de  color  menos  vivo. 

Los  cristales  chisporrotean,  si  se  calientan  de  repente:  calenta- 
dos por  grados  se  hinchan  y  se  funden  en  una  bolita  cuya  superfi- 
cie parece  granosa:  calentada  con  mas  fuerza  despide  chispas  muy 
luminosas,  y  la  bolita  es  poliedra  después  de  fría. 

Tiene  según  Vauquelin:  Protoxido  de  hierro        -        -    11,0 

Prótoxido  de  marganeso  -  35,0 
Acido  fosfórico  -  -  -  32,S 
Agua         ...         -        20,9 


Plomo  fosfatado. — Plomo  verde.  3  PW  Ps  +  Pb  C1-. 

Rhombohedral  Lead-Baryte,  M. — Grünbleierz,  W. — Pyromor- 
phit,  HAüSM.-Phosphorblei-Spath,  BR.-PIomb  Phosphaté,  H. 

Verde  yerba,  pistacho,  espárrago,  y  verdinegro;  rara  vez  ver- 
de puerro,  mas  comunmente  aceituna,  aceite  y  verdegal :  el  de 
espárrago  confina  con  el  blanco  verdoso  y  amarilbñto;  el  verde- 
gal con  amarillo  de  azufre  y  pajizo  y  el  de  aceite  con  amarillo 
melado  claro:  el  verde  aceituna  tira  á  veces  á  gris  verdoso  y  i 
pardo.  Un  mismo  cristal  tiene  varios  colores,  y  entonces  son  sus 
extremos  de  color  mas  claro  y  bajo. 

En  masas,  diseminado,  en  pegaduras,  en  pequeños  ríñones  j 
racimos  y  en  los  cristales  de  la  fig  130  lam.  19. 

Los  cristales  pequeños  y  muy  pequeños,  rara  vez  mediano^ 
solitarios  6  adherentes  en  grupos,  en  escalas,  en  forma  piramidal 
y  las  que  parecen  tablas  biseladas  en  rosas:  á  veces  forman  grupo» 
aterciopelados  y  musgosos. 

Por  fuera  lisos  &  rayados  al  través  y  por  tanto  panzudos,  y  co» 
las  bases  cóncavas,  y  de  poco  lustrosos  á  lustrosos  y  resplande- 
cientes: por  dentro  poco  lustrosos  de  lustre  de  cera. 

Textura  desigual  de  grano  grueso  y  pequeño,  rara  vez  astiiio» 
pasando  á  concoidea  pequeña  é  imperfecta,  ó  estriada  mu^  ang^ 
ta:  á  veces  se  deja  partir  confusamente  en  la  doble  pirámide  e»- 
gona,  y  paralelamente  á  las  caras  del  prisma. 

Fragmentos  romos:  varia  de  trasluciente  en  los  bordes  í»*^' 
temente  trasluciente. 

Blando  de  4  á  5:  poco  agrio:  quebradizo.  P.  de  5,  8  í  ^t  3* 

Sobre  carbón  se  funde  k  la  llama  exterior,  se  cristaliza  el  ff^^ 
y  queda  obscuro  después  de  frío:  á  la  llama  interior  da  humo  dc 
plomo,  toma  la  llama  un  color  azulado  y  el  grano  se  cristaliza  > 
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enfriarse  con  |2;rancles  facetas  de  color  blanco  algo  anacarado:  al 
tiempo  de  cristalizarse  se  pone  el  glóbulo  luminoso.  Con  bórax» 
sal  fosfórica  y  sosa  se  porta  como  el  oxido  de  plomo»  Con  ácido 
bórico  y  hierro  da  fosfuro  y  plomo  metálico  que  se  pueden  sepa- 
rar, pues  cuando  se  ha  cuajado  el  fosfuro  todavía  está  líquido  el 
plomo.  No  da  plata  por  la  copelación. 

Su  análisis  di6  á  Wdhler:  Acido  fosfórico      -        *         15,72^ 

Protoxido  de  plomo       -         74,216 
Cloruix)  de  plomo      -        -     10,054 

Se  halla  en  montañas  primitivas,  de  transición  y  de  capas,  prin- 
cipalmente en  vetas,  siempre  á  poca  profundidad  y  aun  inme* 
diatamente  bajo  la  superficie,  y  lo  mismo  cuando  se  halla  en  man-^ 
tos  acompañado  de  hierro  pardo,  ocráceo,  galena  y  plomo  blanco, 
siendo  mas  nuevo  que  estos,  y  de  espato  pesado,  cuarzo,  &c.  Per- 
tenece según  parece  á  la  formación  de  plomo  pobre  de  plata,  en 
lugar  que  los  hermosos  cristales  amarillos  del  arsenical  de  Johann- 
georgenstadt  en  Sajonia  acompañaban  á  una  rica  formación. 
Cuando  reviste  á  la  galena  íntimamente  penetrado  con  ella  se  pu- 
diera pencar  que  habia  resultado  de  ^su  descomposición. 


Cobre  fosfatado. 
I.  De  Rheinbreitenbach.  Cu  P  +  Aq. 

Prismatic  Habroneme-Malachite,  M. — Hydrous  Phosphate  of 
Copper,  Ph. — Pseudomalachit,  Hausm. — Cuivre  Phosphate^ 
H.  en  parte. — Ypoleime  (ó  resto  de  cuenta)  Beudant.* 

Verde  cardenillo  obscuro  que  pasa  á  verdinegro,  cuyo  color 
tiene  exteriormente,  y  aun  pasa  á  negro  verdoso. 

En  masas,  en  ríñones  imperfectos  de  superficie  muy  encostrada, 
y  en  los  cristales  de  la  fig.  131  lam.  19. 

Los  cristales  son  pequeños  y  muy  pequeños,  y  adherentes  en 
grupos  y  lustrosos:  las  caras  a  y  P  ásperas  y  planas,  las/*  lisas  y 
curvas,  las  demás  lisas  y  planas. 

Por  dentro  de  lustroso  á  centellante  según  Mohs  de  lustre 
de  diamante  que  se  inclina  al  de  vidrio,  y  según  Br.  de  lustí*e 
de  cera  que  se  inclina  al  mismo. 

Teictura  fibrosa  gruesa  y  recta  divergente  en  ramilletes,  qtie 

*  Pftm  entender  esto  es  menester  s^ber  que  del  cobre  fosfatado  de  antes  se 
resta  á  uso  de  comercio  e)  aphere»e  y  queda  el  tfpohimei  Téase  el  síguientjbi 
A  quien  no  encantará  esta  sinonimia*. 
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pasa  á  astillosa:  á  veces  también  hojosa  de  crucero- imperfecto  pa- 
ralelo Áe  aegun  Mohs. 

Fragmentos  en  astillas,  cuneiformes,  y  á  veces  indeterminados 
y  poco  agudos. 

f'or  lo  común  trasluciente  en  los  bordes,  á  veces  del  todo. 

Raspadura  de  color  mas  bajo:  semiduro  de  5  á  6:  agrio:  que- 
bradizo.  P.  de  4,  1  á  4,  i^. 

Su  análisis  dio  á  F.  Lunn:         Oxido  de  cobre      -         62,847 

Acido  fosfórico  -     21,687 

Agua    -         -         -         15,454 

Se  halla  en  Rheinbreitenbach  en  el  Rin  con  cuarzo,  calcedonias^ 
cobre  rojo,  malaquita,  &c.  en  vetas  en  montañas  de  vacia  gris. 

II.    LlBETENIA.  Cu*  P*  4-  Aq*. 

Di-prismatic  Olive-Malachite,  M. — Prismatic  Olivenite  or  Pho»- 
phate  of  Copper,  en  parte,  Jam. — Olivenerz,  en  parte,  W. — 
liláttriger  Pseudoinalachit,  en  parte,  Haüsm. — Cuivre  phos- 
phaté,  en  parte,  H. — Apherese,  6  substracción,  Beudant. 

Verde  aceituna  generalmente  obscuro,  y  el  exterior  también 
casi  negro. 

En  masas  cstriad^is  y  fibrosas,  y  en  los  cristales  de  la  ñg.  133 
lam.  19. 

Las  caras  e  lisas:  las  caras  c  rayadas  paralelamente  á  la  arista 
de  combinación  con  e:  las  a  rayadas  horizontalmcnte  6  ásperas. 

Por  dentro  de  lustre  de  cera. 
'  Textura  concoidea,  desigual,  y  según  Phillips  de  crucero  per- 
fecto paralelo  á  la  cara  P,  y  menos  perfecto  paralelo  á  las  aristas 

Trasluciente  en  los  bordes,  y  los  pequeños  cristales  de  Comua- 
llis  dice  Phillips  que  son  transparentes. 

Raspadura  verde  aceituna.  D.  5:  agrio.  P.  de  3,  6  á  3,  8. 

Esta  y  el  anterior  no  tiñen  la  llama  y  se  deshacen  en  polvo  á 
an  fuego  vivo  y  repentino;  pero  conservan  su  cohesión  calenta- 
dos lentamente,  se  ponen  negros  y  se  funden  con  el  mismo  color, 
y  en  el  centro  del.  gratio  se  descubre  un  glóbulito  de  cobre  metá- 
lico: este  brilla  al  euajarse  como  el  oro  y  la  plata  en  la  copelación. 
Con  sal  fosf&rica  y  bórax  se  portan  como  el  oxido  puro.  Es  muy 
curioso  lo  que  sucede  con  la  sosa:  poca  produce  una  bolita  líquida; 
echando  mas  se  hincha  la  masa  un  instante  y  luego  se  liquida, 
sucediendo  lo  mismo  cada  vez  que  se  añade  sosa,  hasta  que  al  fin 
queda  una  masa  hinchada  6  infusible.  Con  mucha  sosa  se  intro- 
duce en  el  carbón  y  queda  el  cobre  en  la  superficie. 

La  reacción  mas  característica  de  esta  sal  os  la  que  se  consigue 
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mezclando  un  volumen  de  plomo  metálico  casi  igual  al  de  la  prue- 
ba fundida:  se  aplica  un  buen  fuego,  con  lo  que  se  reduce  todo  el 
cobre  y  queda  al  rededor  del  glóbulo  una  masa  fundida  de  fosfato 
de  plomo,  que  se  cristaliza  al  enfriarse.  Si  después  de  cuajado  el 
fosfato  se  separa  y  se  vuelve  á  fundir,  se  redondea  mejor  la  bola 
y  las  facetas  son  mas  anchas. 

Según  Berthier  contiene:   Acido  fosfórico     -         -    2S,7 

Oxido  de  cobi'e  -         63,9 

Agua  -         -        -       7,4 

Según  Bercelio  algunos  cristales  contienen  también  arseniato 
de  cobre. 

Se  halla  en  los  huecos  de  cuarzo  con  cobre  amariUo  en  un 
manto  en  micapizarra  en  Libethen  junto  á  Neüsohl  en  Ungria,  y 
en  Gunnis^lake  en  Cornuallis. 


Vavelia.  A1^  P*  4-  Al  Fl'  +  Aq», 

Wavellite,  por  su  descubridor  Wavell. — Lasionit,  FcrcHS. — ^Aki- 
mine  hydrophosphaté,  H. — Devonit,  Thomson, 

Blanca  verdosa,  que  se  acerca  al  verde  montaña,  y  en  partes 
teñida  por  casualidad  de  pardo  cetrino  y  amarillo  de  ocre. 

£]n  masa^)  en  cintas,  y  en  ríñones  y  globosa,  á  veces  de  una 
pulgada  de  diámetro,  de  superficie  encostrada,  y  compuesta  de 
cristales  en  agujas,  divergentes  del  centro  á  la  circunferencia:  soq 
los  de  la  fíg.  133  lam.  19. 

Por  dentro  de  lustrosa  á  poco  lustrosa  y  centellante  de  lustre 
de  nácar,  que  se  acerca  al  de  vidrio. 

«Textura  fibrosa  recta  y  divergente  en  ramilletes,  la  cual  se  acer- 
ca á  estriada  muy  angosta:  la  mas  ancha  tiene  cruceros  paralelos 
á  las  caras  M  y  á  larga  diagonal  según  Phillips,  6  á  la  corta  según 
Br. 

Fragmentos  cuneiformes.  La  que  está  en  masas  tiene  partes 
granudas  esquinadas,  grandes  y  medianas,  y  la  globosa  en  barras 
muy  delgadas  divergentes  que  pasan  á  fibras. 

Trasluciente.  D.  de  4,  5  á  5:  poco  agria:  muy  quebradiza.  P. 
de  2,  2  á  2,  3. 

En  el  matracito  da  agua,  cuyas  últimas  gotas  son  acidas,  y  ge- 
latinosas por.  la  siliza  que  contienen,  y  tiñen  de  amarillo  al  papel 
de  fernambuco:  al  evaporarse  dejan  en  el  vidrip  siliza  que  lo  en- 
turbia, y  al  rusentar  la  prueba  se  asientan  sobre  ella  los  anillos  de 
siliza.  Sobre  carbón  se  hincha,  pierde  su  forma  cristalina,  y  se 
pone  blanca  de  nieve.  Con  los  reactivos  se  porta  como  la  alumina^ 
pura, 
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Según  Fuohs  y  Bercelío  tiene: 

Alumina     -----     37,20  35,35 

Acido  fosfórico         -         -         -         35^12  ^3,40 

Acido  flu6rico     -         -         .         -    — , —  2,06 

Cal — y —  0,50 

Óxidos  de  hierro  y  marganeso      -     — , —  1,25 

Agua  -  -  -  -  -  28,00  ^6,80 
Se  halla  en  Barnstaple  en  Devonshire  en  cintas  angostas,  cd  pi- 
zarra que  se  acerca  á  siliza -pizarra:  en  Comuallis  en  cintas  que 
arman  en  granito  con  empato  flúor,  cobre  amarillo,  metal  de  esta- 
fío,  &c. :  en  Boemia  en  un  pórfido  que  parece  arenisca,  y  en  COi- 
lomhia  la  halló  el  barón  de  Humboldt  en  Hualgayoc;  también  se 
cria  en  dolomía  y  eu  las  rajas  de  hierro  arcilloso. 


Lazülite.  M  Al'  P*. 

Prismatoídal  y  Prismatic  Azure-Spar,  M. — Lazülite,  Azuritc, 
Ph. — Lazulit  y  Blaiispath,  W. — ^Splitlriger  y  Komigér  L^azu- 
lit,  Hausm. — Feldspath  bleu,  H. — Klaprothine,  Bsudant. 

Azul  de  esmalte  que  se  acerca  al  celeste  y  pasa  al  de  añil,  y 
por  otro  lado  al  blanco  de  leche.  El  trasluciente  dice  Mohs  que  es 
'  de  un  bello  azul  en  la  dirección  del  eje  (para  el  son  "a  a  las  ca- 
fas del  prisma),  y  perpcndicularraentc  á  el  de  un  azul  verdoso 
bajo. 

En  masas,  diseminado,  y  en  los  cristales  de  la  fig.  134  lam. 

19. 

Los  (pístales  siempre  embutidos,  y  no  tan  claros  como  el  de  k 
figura  que  ha  tomado  Phillips  de  un  ejemplar  de  Brooke. 

•  La  textura  principal  lustrosa,  la  transversal  poco  lustrosa  de 
lustf e  de  vidrio. 

La  longitudinal  imperfectamente  hojoaa,  pasando  á  astillosa,  á 
veces  de  crucero  claro  paralelo  á  la  corta  diagonal;  la  transversal 
desigual  de  grano  pequeño  y  fino:  fragmentos  algo  agudos. 

De  opaco  á  trasluciente  en  los  bordes,  rara  vez  del  todo:  raspah 
dura  blanca. 

Semiduro  de  6,  25  á  7,  251  quebradizo.  P.  de  3  á  3,  1. 

í)a  agua  en  el  matracito  y  pierde  el  color.  Sobre  carbón  se 
hincha,  y  en  donde  obra  mas  el  fuego  toma  un  aspecto  arapo- 
IIoso  y  vidrioso  sin  pasar  adelante.  Con  bórax  da  un  vidrio  claro 
y  blanco.  Con  sal  fosfórica  se'  ponen  traospai^ntes  las  orillas,  y 
luego  el  todo  en  forma  de  vidrio  blanco* y  transparente.  Con  sosa 
se  hincha,  pero  no  se  disuelve  ni  se  funde.  Con  disolución  de  co- 
balto da  un  bello  azul. 
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Su  análisis  dio  &  Fuchs:  Acido  fosfórico     .         -        •    41,81 

Alumina  -         .         •         35,73 

Magnesia     •         -         -         -       9,34 
Siliza        -         -         .         .  2,10 

Protoxido  de  hierro      -         -       2,64 
Agua        ....  6,06 

Tanto  el  que  llamaban  Lazuiit,  como  el  eqiato  azul,  se  crian  en 
Est  iría,  junto  á  Krieglach  el  último,  embutidos  en  masas  mayores 
6^  menores  y  en  cristales  confusos,  en  cuarzo  con  algo  de  mica,  y 
en  Salzburgo  en  venillas  en  pizarra  con  hierro  espático,  cuarzo  y 
espato  pesado,  y  en  granito  con  molibdena  sulfúrea,  pirita  y  co- 
bre amarillo  también  en  Salzburgo  según  Beudant  Hemos  visto 
en  la  sinonimia  que  Mohs  distingue  el  lazulita  del  espato  azul  con 
los  nombres  prismálico  y  prismatoidaly  porque  dice  que  el  lazu- 
lita tiene  cruceros  en  la  dirección  de  las  caras  del  prisma  rombal, 
y  el  prismatoidal  solo  en  la  corta  diagonal;  pero  Ér.  asegura  que 
ambos  se  parten  en  la  diagonal,  y  no  en  las  «aras  del  prisma. 
Aquí  pertenecerá  acaso  la  piedra  de  Vorau  en  Estiria  de  Kláproth, 
que  se  hincha  mucho  mas  al  soplete  que  la  otra  hasta  deshacerse 
en  pedacitos,  no  muestra  ningún  indicio  de  fusión,  ni  da  azul  con 
la  disolución  de  cobalto  hasta  que  no  se  ha  fundido  y  el  azul  que 
da  entonces  tira  mucho  á  rojo. 


Childrenia. — Childrenit,  Brook£. 

Blanca  amarillenta,  amarilla  de  topacio  y  ocre,  y  parda  cetrina 
clara. 

De  lustre  de  vidrio  que  tira  al  de  cera:  trasluciente:  raspadu- 
ra blanca;  raya  al  espato  flúor. 

Consta  según  Wóllaston  de  alumina^  oxido  de  hierro  y  ácido 
fosfórico,  y  se  halla  en  Devonshire  en  cristales  sueltos  y  costras 
cristalinas  sobre  pirita  sulfúrea,  hierro  espático,  cuarzo  y  apatita. 


Calaíta. 

Calait,  Turkis,  Johnit,  Fischer. — ^Turquesa  oriental,  aunque  no 
las  hay  en  Turquia. 

De  azul  subido  á  verde  cardenillo:  en  masas,  diseminada  y  es* 
talactítica. 

Poco  lustrosa  de  lustre  de  vidrio:  textura  concoidea  6  igual. 

Poco  trasluciente  en  los  bordes^  ú  opaca:  raspadura  casi  blanca 
y  mas  lustrosa. 
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D.  8.   P.  de  2,  7  á  2,  8:  según  Fischer  de  0,  8  á  3. 

No  se  disuelve  en  ácido  muriático. 

En  el  matracito  da  poca  acua  j  salta  y  chisporrotea  con  mucha 
fuerza  por  mucha  que  sea  la  precaución  con  que  se  caliente:  cl 
agua  no  tiñe  al  papel  de  fernambuco:  los  pedacítos  que  saltan  son 
negros.  Sobre  carbón  6  en  las  pinzas  se  pone  parda  á  la  llama  in- 
terior y  tiñe  de  verde  la  punta  de  la  llama:  no  se  funde,  solo  to- 
ma el  aspecto  de  vidrio  en  los  puntos  en  donde  recibe  mas  calor. 
Con  bórax  se  disuelve  fácilmente  en  vidrio  claro  de  color  de  hier- 
ro ea  callente^  y  que  al  enfriarse  toma  un  ligero  tinte  de  cobre  en 
la  llama  exterior,  y  rojo  y  opaco  en  la  interior»  especialmente  si 
se  le  ha  agregado  estaño.  La  sal  fosfórica  da  fácilmente  vidrio 
claro  eon  los  mismos  fenómenos  que  el  de  bórax.  Con  poca  sosa 
se  hincha  y  disuelve  lentamente  defines,  en  vidrio  semitranspa- 
rente teñido  por  el  hierro:  con  mas  sosa  se  vuelve  infusible,  y 
con  mas  aun,  da  mucho  cobre  al  fuego  de  reducción. 

Según  Bcrcelio- está  compuesta  de  fosfatos  de  alumina  y  de  cal, 
y  de  siliza,  y  teñida  de  verde  ó  azul  por  carbonato  de  cobre  ó  hi- 
drato de  oxido  de  cobre. 

Se  halla  en  Persia  en  piedras  rodadas,  ó  en  cintas  en  una  espe- 
cie de  trap,  ó  arcilla  ferruginosa. 

Cortada  en  cabezas  y  pulida  sirve  de  adorno,  y  hace  buen  efec- 
to guarnecida  de  diamantes  y  rubíes.  Bouillon-Lagrange  ha  de- 
mostrado que  las  semiduras  y  blandas  son  petrificaciones  de 
animales,  de  dientes  de  mastódon  penetrados  de  fosfato  de  cobre, 
y  á  estas  pudiéramos  llamar  turquesinasy  una  vez  que  tenemos 
las  dos  voces  en  castellano  para  quitar  la  sinonimia.  Las  últimas 
son  corroídas  por  los  ácidos,  y  dan  al  fuego  un  olor  animal. 

Br.  no  sabe  si  la  de  Breslau  en  Silesia  es  verdadera  calaíta,  6 
Johnity  6  Agaphitax  dicen  que  no  es  tan  dura  como  la  turquesa. 


Amblioonita. — Ambligonit,  Br.  L*  P  -J-  Al*  P*. 

De  blanco  verdoso  á  verde  montaña  claro  y  celedón,  con  man- 
chas por  defuera  de  pardo  cetrino  y  rojizo. 

En  masas  y  en  prismas  rombales  de  106^  10'  embutidos  y  de 
superficie  áspera,  medianos  y  grandes. 

Por  dentro  lustrosa  de  lustre  de  vidrio. 

Textura  hojosa  de  doble  crucero  claro  en  Is^  dirección  de  las  ca- 
fas del  prisma  é  imperfecto  en  la  corta  diagonal:  la  textura  trans- 
versal poco  lustrosa  y  desigual. 

Fragmentos  prismáticos  rombales:  fuertemente  trasluciente  y 
en  chispitas  delgadas  semitransparente. 
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Dura  de  7,  75  &  8:  agria:  poco  resistente,  casi  quebradiza,  P. 
de  2,  9  á  3. 

Ca  el  matracito  da  alguna  humedad^  que  á  un  buen  fuego  se 
vuelve  acida  y  corroe  al  vidrio.  Sobre  carbón  se  funde  muy  fácil- 
mente en  vidrio  claro  que  se  pone  opaco  al  cuajarse.  Con  bórax, 
en  cualquiera  dosis  que  sea,  da  fácilmente  vidrio  claro  y  blanco. 
La  sai  fosfórica  forma  en  el  instante  vidrio  transparente  sin  dejar  re- 
siduo. Con  sosa  sobre  la  hojilla  de  platina  da  la  reacción  de  litina. 

Según  Bercelio  está  compuesta  de  los  ácidos  fosfórico  y  fluóri- 
co,  alumina  y  litina  en  mayor  porción  que  ningún  otro  fósil,  casi 
de  11  por  100  de  la  última. 

Se  halla  en  una  cantera  en  Chursdorf  junto  á  Penig  en  Sajonia 
en  granito  moderno  con  hermosas  variedades  de  mica,  topacio 
verde,  turmalina,  &c.  y  las  masas  están  envueltas  en  mica  verde 
talcosa,  feldespato  rojizo,  &c. :  también  la  ha  visto  Br.  en  masas 
y  prismas  confusos  con  feldespato  encarnado  sucio,  granate  negro 
y  augita  que  decian  ser  de  Arcadahl  en  Noruega. 

Br.  fué  el  primero  que  distinguió  su  prisma  rombal  del  prisma 
cuadrado  de  de  la  escapolita,  con  la  que  antes  se  confundia,  y  por 
tanto  le  puso  el  nombre  ambligonita,  ó  de  ángulos  obtusos;  el 
mismo  observó  su  descomposición  en  tierra  de  porcelana,  y  como 
e)  porcelana  espato,  que  es  un  labradorite  hace  lo  mismo,  infiere 
que  el  caolin  ó  tierra  de  porcelana  no  es  un  fósil  permanente. 


Alumina  fosfatada  con  amoniaco. 

Blanca  y  amarillenta,  desmoronadiza,  untuosa  al  tacto,  se  pega 
á  la  lengua  fuertemente,  y  muy  ligera.  Fosforesce  al  soplete  y  se 
pone  muy  blanca.  Se  halla  en  los  huecos  de  una  roca  volcánica 
en  la  isla  de  Borbon. 

Su  análisis  dio  á  Vauquelin:  Acido  fosfórico  -        -     30,37 

Alumina     .         -  -         46,67 

Amoniaco       -  -        -       3,13 

Agua           -        -  -         19,73 


Ubanio  micáceo. 

Pyramidal  Euchlore-Mica,  M.— Uran-glimmer,  W.— Urano  o» 
dé,  H. 


676 

I.  Ueamita.    Ca  U'  P*  Aq." 

Amarilla  de  azufre,  y  de  Umon:  muy  rara  vez  en  masas,  mas 
bien  en  pegaduras  y  en  los  cristales  de  la  fíg.  135  lanu  19:  la  fig. 
a  es  el  prisma  cuadrado  primitivo,  muy  delgado  en  forma  de  ta* 
bla:  en  la  b  están  truncadas  dos  aristas  opuestas  y  pasa  á  tabla 
exágona:  la  d  tiene  las  aristas  terminales  truncadas,  pasando  4  oc- 
taedro:  la  d  tiene  las  esquinas  truncadas  y  la  e  las  aristas  y  las  es- 
quinas. 

Los  cristales  pequeflos  y  muy  pequeños,  rara  vez  medianosp 
siempre  adherentes,  solitarios  6  agrupados  y  los  amarillos  en  ha- 
Cecilios. 

Las  caras  terminales  de  las  tablas  lisas,  y  resplandecientes  de 
lustre  de  nácar:  las  piramidales  rayadas  paralelamente  á  sus  aris- 
tas de  combinación  con  las  anteriores. 

Por  dentro  de  resplandeciente  á  lustrosa  de  lustre  de  n&car. 
Textura  hojosa  perfecta  y  ptana  de  un  crucero  claro  paralelo  á 
la  base,  y  otros  dos  menosNclaros  á  las  caras  P. 

Salta  en  rodajas,  y  en  tablitas  cuadradas. 

La  que  está  en  masas  tiene  partes  granudas  esquinadas,  que  va- 
rían desde  medianas  hasta  pequeñas. 

De  trasluciente  á  transparente:  muy  blanda  de  1,  5  á  2,  5. 
Poíío  dócil:  quebradiza.   P.  de  3  á  3,  2. 

Su  disolución  nítrica  da  con  amoniaco  un  precipitado  que  vuel- 
to á^disolver  en  un  ácido  precipita  de  rojo  el  hidrocianato  ferru- 
ginoso de  potasa.  La  disolución  amoniacal  que  es  blanca  se  pre- 
cipita con  el  ácido  oxálico. 

En  el  matracito  da  agua  por  si  sola,  se  pone  amarilla  pajiza  j 
pierde  su  transparencia:  sobre  carbón  se  hincha  algo  y  se  funde 
en  grano  negro  con  indicios  de  cristalización  en  su  superñcie. 
Con  bórax  y  sal  fosfórica  da  fácilmente  vidrio  claro,  que  al  fuego 
de  oxidación  se  pone  amarillo  obscuro,  y  al  de  reducción  de  un 
hermoso  verde.  En  sosa  no  se  disuelve  sino  que  forma  escoria 
amarilla. 

Se  halla  en  ojos  en  pegmatitas  frescas  y  descompuestas  junto  á 
León,  en  Baviera  y  en  fiáltimore  en  Máryland. 

IL  Calgolita.  CuU*P*Aq«. 

Gruñes  Uranerz. — Torberite. 

Verde:  se  cristaliza  como  la  anterior.  P.  3,  33. 
Bercelio  propone  que  se  dé  este  nombre  á  la  de  Comuallis  pam 
distinguirla  como  especie  particular  de  la  de  Autun  en  Franaia. 
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£1  análisis  de  ambas  le  cli6:  La  de  Autun.  La  de  Comuallis, 

Oxido  de  Uranio     - 

Acido  fosfórico 

Afi^a     -         -         -         - 

Cal  .         -         .         , 

Bapita    -         -         -         j 

Oxido  de  cobre 

Magnesia  y  marganeso    - 

Mezclas  estranas 
La  de  Autun  di6  ademas  indicios:de  ácido  lubrico  y  amoniaco, 
y  la  de  Cornual] is  de  ácido  arscnícico  y  flu6rico.  Bercelio  añade: 
'*  Aunque  según  el  insigne  descubrimiento  de  Mittscherlich,  de 
ser  cuerpos  isomorfos  la  cal  y  el  oxido  de  cobre,  deben  tomar  la 
misma  forma  cristalina  si  se  combinan  con  el  mismo  námero 
de  átomos  de  oxido  de  uranio,  ácido  fosíbrico  y  agua,  y  consti-p 
tuir  una  sola  especie  para  los  cristalbgrafos,  esto  no  puede  ser 
exacto  considerándolo  químicamente. " 

Su  disolución  nítrica  da  indicios  de  cobre  sobre  una  planchita 
de  hierro,  y  con  amoniaco  da  un  precipitado  con  los  caracteres 
del  de  la  tiranita:  su  disolución  amoniacal  es  azul. 

Ai  soplete  se  porta  como  la  anterior,  pero  con  sal  fosfórica  y 
estaño  muestra  la  reacción  de  oxídulo  de  cobre,  y  con  sosa  al  fue- 
go de  reducción  un  grano  del  mismo:  este  es,  á  veces,  blanco  por 
contener  arsénico,  que  aun  al  soplar  se  descubre  por  su  olor. 

£sta  es  substancia  de  las  vetas  de  estaño  y  cobre  en  Comuallis,  de 
hierro  rbjo  y  estaño  en  Sajonia,  de  plata  con  uiipnio  negro,  y  de 
cobalto  también  en  Sajonia,  y  en  otras  partes  en  vetas  de  cobre 
con  cuarzo,  espato  flúor,  cobre  amarillo,  &c. ,  y  diseminada  en  ro- 
ca primitiva  en  Baviera  con  columbian^  y  esmeralda,  ó  mas  b\^x\ 
berilo. 


F1.U0H. 

Octahedral  Fluor-Haloldc,  M. — Fluss,  W.  y  Haüsm. — Chaux 
fluatée,  H. — Fluorine,  Betjbant. 

I.  Hojoso. — Espato  flúor. 

Por  lo  común  blanco,  amarillo,  verde  y  azul:  rara  vez  rojo, 
grís  y  pardo;  rariaima  negro,  á  saber:  blanco  rojizo,  amarillento, 
verdoso  y  agrisado,  que  pasa  á  gris  de  humo:  el  rojizo  muy  rara 
vez  á  rosado,  mas  bien  á  gris  de  perla,  violado,  azul  de  esmalte, 
<ie  prusia  y  celeste;  de  este  pasa  á  verde  cardenillo,  celedón, 
mpnta&a,  esmeralda,  manzana,  yerba,  espárrago  y  aceite,  rara  ve^ 
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k  amarillo  de  cera,  de  topacio  y  mchidOy  y  de  este  finalnienieá  pardo 
cetritio  obscuro:  tambicn  el  violado  pasa  por  el  azul  turquí  á  ne- 
gro azulado.  Son  por  lo  común  subidos,  y  hay  uno  6  muchos  ea 
un  mismo  pedazo  en  manchas,  ii^tas  y  nubes.  En  México  har 
cubos  medianos  de  color  de  topacio  con  las  esquinas  violadas.  El 
azul  celeste  especialmente  sfr  pierde  con  el  calor. 

En  masas,  diseminado  y  globoso,  y  en  Aléxico  arriñonado,  y 
Fhillips  lo  cita  bulboso  y  en  los  cristales  de  la  ñg.  136  lam.  19: 
a  es  el  octaedro  fundamental:  b  el  mismo  con  las  caras  del  cuho; 
y  creciendo  estas  hasta  que  desaparezcan  las  del  octaedro  resulu 
el  cubo  r:  la  </  es  el  cubo  con  las  caras  del  octaedro  y  dode- 
caedro; y  la  e  el  octaedro  con  las  caras  del  dodecae<iro;  y 
fxeciendo  estas  resulta  el  dodecaedro  rombal  y*:  la  ^  es  el  cubo 
con  las  caras  del  cxaedro  piramidal;  y  creciendo  estas  caras  fe 
tiene  el  exaedro  piramidal  hi  la  i  es  el  cubo  con  las  carüs  del 
leicitoedro,  que  en  la  fíg*./  está  combinado  con  las  del  dodecae- 
dro: la  fíg.  k  es  el  cubo  apuntado  en  eada  esquina  con  seis  cetras 
6  con  las  caras  del  tetracontaedro,  las  cuales  creciendo  proilucen 
la  fíg.  /,  que  tiene  54  caras. 

XjOS  octaedros  adheridos  por  una  de  sus  caras  forman  gemelos. 

Los  cubos  varian  desde  muy  grandes  hasta  muy  pequemos,  los 
demás  pequeños  y  medíanos:  casi  siempre  adherentes  y  sobre- 
puestos en  grupos,  rara  vez  solitarros.  Las  caras  del  cubo  lisas,  las 
del  octaedro  ásperas  6  encostradas,  como  en  algunos  octaedros 
formados  por  el  agrupamieiito  de  cubos,  y  las  del  dodecaedro  de 
todos  modos.  La  ñg.  h  las  tiene  rayadas  paralelamente  i  las  aris- 
tas del  cubo,  y  Tos  exaedros  y  la  fig.  /  suelen  tener  las  caras  cur- 
vas. 

Por  fuera  resplandeciente;  por  dentro  resplandeciente  6  lustvo- 
so  de  lustre  de  vidrio. 

Textura  hojosa  perfecta  6  imperfecta,  por  lo  común  plana  de 
cuádriple  crucero,  que  produce  octaedros  perfectos  y  dodecaedros 
y  exaedros  imperfectos:  rara  vez  se  observa  textura  transversal 
concoidea. 

Fragmentos  tetraedros,  octaedros,  en  tablas  exágonas  6  en  seg- 
mentos de  octaedros  y  en  romboedros  muy  agudos. 

Fartes  separadas  granudas  de  todos  tamaños,  y  en  barras  rectas 
y  gruesas  6  delgadas,  y  estas  cortadas  frecuentemente  por  otras 
testáceas  gruesas,  y  en  zigzaque  de  diversos  colores  como  en  la 
amatista. 

De  transparente  varia  hasta  transluciente  en  los  IxM'des  como  el 
nejcro;  y  á  veces  presenta  diversos  colores  por  refracción  y  p<>r 
reflexioc. 

D.  de  4,  75  4  5,  25:  agrio:  muy  quebradizo.  P.  de  3  á  3, 1. 

Da  luz  azulada  echado  en  polvo  sobre  ascuas:  expuesto  á  on 
fuego  fuerte  pierde  esta  propiedad. 

En  el  matracito  á  un  calor  suave  da  muchas  veces  una  luz  7er- 
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llosa  en  la  obscuridad:  á  un  calor  fuerte  chisporrotea  con  fuerza 
y  da  muy  poca  agua.  Sobre  carbón  á  un  buen  fuego  puede  fundir* 
se  en  glóbulo  opaco.  Con  bórax  y  sal  fosfórica  se  disuelve  facilí* 
simaiocnte  en  vidrio  claro,  que  á  cierto  grado  de  saturación  se  po* 
ne  opaco.  Poca  sosa  da  vidrio  claro  que  se  vuelve  opaco  al  cua- 
jarse,  después  de  haber  soplado  muchb:  con  mas  sosa  se  convierte 
en  esmalte  duro  de  fundir  que  se  queda  sobre  el  carbón,  mientras 
que  el  exceso  de  sosa  se  introduce  en  el.  Con  yeso,  baritina  y  es- 
troncijuia  se  funde  fácilmente  en  vidrio  claro  que  al  enfriarse  se 
pone  opaco.  (Véase  el  yeso  anhidro). 

Se^un  la  fórmula  de  Bercelio  debe  tener  72,14  de  cal  y  27,86 
de  ácido  fluórico. 

Siempre  acompnña  metales,  como  en  mantos  en  las  montafías 
primitivas,  al  hierro  magnético,  cobre  amarillo,  metal  de  estaño» 
yólfran,&c.,  y  mas  comunmente  en  vetas  muy  antiguas  al  metal 
de  estaño,  á  la  pirita  arsenical,  Htomarga,  topacio,  &c.  y  en  otras 
mas  nuevas  al  hierro  espático,  metales  de  plomo,  cobre  y  plata^ 
espato  calizo,  baritina,  &c. :  en  las  rocas  primitivas  suele  estar  en 
ojos,  ríñones  y  cristales  diseminados.  En  Derbysbire  se  ha  eneon« 
trado  el  azul  en  forma  de  encrinitas,  cuya  mitad  está  á  veces  en 
estado  calizo.  En  Escocia  lo  hay  en  almendrilla,  y  en  productos 
volcánicos  en  el  Somma. 

En  Inglaterra  se  tornea  en  vasos,  pirámides,-  candeleros  y  otrai 
cosas  que  reciben  buen  pulimento;  pero  su  uso  mas  importante  es 
para  fundir  varios  metales  de  donde  tomó  el  nombre  de  flúor. 
También  se  usa  en  la  docimasia,  y  con  el  ácido  fluórico  que  se 
desprende  por  ihedio  del  sulfúrico  se  corroe  y  despule  el  cristal 
imprimiéndole  los  dibujos  que  se  quiere,  cubriendo  con  cera  los 
parajes  en  que  no  debe  obrar. 

II.  Compacto. 

Chaux  fluatée  compacte,  H. 

Su  color  nunca  amarillea:  por  lo  común  es  gris  verdoso  y 
blanco  verdoso:  el  primero  pasa  á  gris  de  perla,  y  á  un  medio 
entre  encarnado  y  rojo  pardusco:  del  blanco  verdosa  pasa  á  ver- 
de montaña  obscuro  y  aun  á  negro  verdoso.  Es  de  un  color  solo^ 
ó  de  varios  en  llamas  y  manchas.  Solo  en  másate 
«Por  dentro  apenas  centellante,  muchas  veces  casi  mate. 

Textura  igual  que  pasa  á  concoidea  grande  y  plana,  y  tal  cual 
Vez  á  otra  parcial  astillosa. 

Fragmentos  algo  agudos:  mas  ó  menos  trasluciente,  lo  que  va- 
ria según  el  color. 

Semiduro:  agrio:  poco  resistente.  P.  del  blanco  verdoso  3,  15, 
y  del  gris  verdoso  3,  1 9  según  Br.  « 
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£q  montadas  primitivas  y  de  transición»  rara  vez  en  las  de  e^- 
|ias,  y  acompasando  al  hojoso  e^  el  Harze  y  en  Suecia. 

ÁIohs  dice  que  el  flúor  campado  comprende  los  indiriduot 
tan  pequeños  que  no  se  pueden  observar  sus  cruceros^  y  que  li 
división  del  flúor  en  hojoso  y  compacto  si  no  es  errónea  es  mutil 
Yo  quisiera  preguntarle  ai  importa  6  no  conocer  el  flúor  compac- 
to: si  no  importa  convengo  en  la  inutilidad;  mas  si  importa  cono- 
cerloy  claro  es  que  no  se  conseguirá  tan  bien  con  el  carácter  negc- 
tívo  que  cita  amen  de  la  dureza  y  peso,  como  con  todos  los  que 
Wérner  le  agregaba.  • 

III.  Tebroso. 

Chaux  fluatée  pulverulente,  H. 

Entre  gris  de  pefla  y  violado,  pasando  á  uno  ú  otro,  á  vece» 
con  mucha  mezcla  de  rojo. 

Desmoronadizo,  que  consta  de  partículas  mates  pulvenileotas, 
poco  coherentes,  6  sueltas;  y  tiznan  poco,  y  son  áridas  y  casi 
ásperas  al  tacto. 

Poro  pesado  en  poco  grado.  El  de  Wérna  en  Rusia  llamad» 

J?a/o/H/di6á  John:  F]uStodecal     ...  49,50 

Fosfato  de  cal        -         -  20,00 

Muriato  de  cal           -         -  2,00 

Fosfato  de  hierro  -         -  3,7¿ 

Agua        -         .         -         ,  10,00 

Cal  y  acaso  si  liza             -  6,25 
.Sus  criaderos  son  ios  mismos. 


Flu^lite. — Fluellit,  Lisvr. 

Blanco,  que  parece  constar  de  alumina  y  ácido  fluorico,  y  se 
cria  con  vavelia  en  Cornuallis. 


CSRIO   FLl/ATADO. 

I.  NsuTBo. — Flucerine,  Bsudant. 

Da  alguna  agua  en  el  matracito,  y  á  la  temperatura  que  funde 
el  vidrio,  se  le  ve  corroído  á  corta  distancia  de  la  materia  que  fle 
Brueba:  el  agua  tiñe  de  amarillo  al  papel  dp  fernambuco,  y  lapnic- 
ba  se  vuelve  blanca  de  amarilla  que  era.  Sobre  carbón  oo  se  fun- 
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de  y  solo  se  obscurece.  Con  bórax  da,  como  el  oxido,  á  la  llama 
exterior  uni  vidrio  rojo  hermoso  6  amarillo  obscuro,  que  al  en- 
friarse se  queda  amarillento:  con  el  soplo  á  pausas  se  vuelve  blan- 
co de  esmalte,  y  al  fuego  de  reducción  pierde  también  el  color. 
Si  se  añade  mas  oxido  adquiere  el  vidrio,  después  de  la  reducción 
la   propiedad  de  ponerse  por  si  blanco  de  esmalte  y  cristalino  al 
en  triarse.  La  sal  fosfórica  disuelve  el  olvido  en  vidrio  rojo  hermo- 
so^  que  al  enfriarse  pierde  su  color:  al  fuego  de  reducción  se  po- 
ne blanco  pero  nunca  se  disuelve  tanto  que  se  ponga  opaco  al  en* 
friarse.  Con  la  ^osa  se  divide,  se  hincha  y  no  se  disuelve:  la  sosa 
se  introduce  en  el  carbón  dejando  en  la  superficie  una  masa  gTÍ$. 
Obvervadon, — Las  reacciones  del  oxido  de  cerio  son  muy  pa- 
recidas á  las  del  de  hierro,  sobre  todo  cuando  el  de  cerio  está 
combinado  con  siliza,  que  impide  que  se  ppnga  el  vidrio  opaco 
con  bórax.  Los  oxidulos  de  hierro  y  de  cerio,  sin  embargo,  no  se 
portan  del  mismo  modo  con  los  fundentes;  pero  cuando  están 
combinados  entre  sí  y  con  la  siliza,  como  es  lo  corriente,  no  se 
puede  reconocer  al  soplete  el  oxido  de  cerio. 
Bereelio  halló  estar  compuesto  de: 

Fluato  de  protoxido  de  cerio    30,43 
Fluato  de  peróxido  del  mismo  68,00 
Con  un  vestigio  de  ytiQJa. 
Se  halla  en  Finbo-de  un  rojo  mas  obscuro  que  en  Brodbo  en 
Suecia  en  un  granito  compuesto  de  albite,  cuarzo  y  mica,  y  según 
PhiIlii)S  con  berilo  é  ytro-tántalo. 

II.  Con  exceso  be  base. — Basicerinc,  Beudant. 

En  masas  cristalinas  con  indicios  de  I4  forma  del  granate. 

De  lustre  entre  vidrio  y  cera:  raya  al  espato  flúor,  y  es  rayado 
por  la  apatita. 

Opaco:  polvo  de  la  raspadura  amarillo  pardusco. 

En  ácido  muriático  caliente  dicen  qiíb  se  disuelve  con  despren- 
dimiento de  cloro. 

Se  parece  al  jaspe  jiporcelanado. 

El  de  Finbo  da  agua  en  el  matracito  y  se  pone  mas  obscuro. 
Sobre  carbón  parece  negro  cuando  está  próximo  á  rusentarse,  mas 
al  enfriarse  se  vuelve  pard«  obscuro,  luego  de  un  hermoso  rojo, 
y  al  fin  amarillo  obscuro;  variaciones  que  lo  distinguen  del  ante- 
rior: no  se  funde.  Con  los  fundentes  se  porta  como  el  prece- 
dente, á  diferencia  de  qye  no  se  divide  con  la  sosa,  sino  que  se 
mantiene  entero  cuando  no  sie  sopla  fuertemente  y  por  largo 
tiempo. 

Bercelio  sacó  por  el  análisis:  Oxido  de  cerio      -        -    84,20 

Acido  ñu6rico  -         10,85 

Agua  -         -         -      4,95 
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Se  h«il1a  embutido  eñ  aibíte  y  feldespato  en  Fiobo  Junto  á  Fab' 
luDí  y  es  tan  raro  como  el  anterior. 


CeRIO  é  TTBIA   FLÜ ATADOS.  Ce  F,  Y  F. 

En  pequeflas  masas,  que  rara  vez  pasan  del  tamaño  de  un  gui- 
sante sm  indicio  de  cristalización  y  terroso,  envuelto  por  gadoli* 
nia  é  incorporado  con  ella. 

Textura  desigual  y  astillosa:  raya  »]  espato  flúor,  y  es  rayado 
por  la  apatita;  el  terroso  es  rayado  con  la  uña:  opaco:  raspadura 
blanca.  P.  4,  15. 

AI  soplete  se  porta  como  el  cerio  fluatado  neutro  con  la  diferen- 
cia de  que  se  puede  agregar  mucha  cantidad  al  vidrio  de  b6rax 
antes  que  se  v\ielva  opaco  con  el  soplo  á  pausas.  Las  variedades 
terrosas  que  tienen  si  liza  dan  con  sosa  una  masa  escoriosa  cohe- 
rente, qtic  no  se  muda  aunque  se  le  eche  mas  sosa. 
Su  análisis  di6  &  Bercelio:  Oxido  de  cerio      -    22,9 

Ytria  -  -  36,3 
Acido  fluórico  -  14,0 
.  Siliza  -  -  19,3 
Cal  -  -  -  3,9 
Oxido  de  hierro  3,0 

Se  halla  en  Finbo. 


Itrocerina. — Jtroceritc,  B.  CaP,  YP,  CeF. 

De  color  violado  que  se  inclina  á  gris  y  á  blanco,  á  veces  blan- 
ca en  la  superñcie. 

En  masas:  de  lustre  de*vidrio:  textura  hojosa  imperfecta,  igual 
y  desigual. 

Partes  granudas  muy  finas  y  muy  coherentes:  opaca. 

Semidura.  P.  3,  4. 

En  polvo  fino  se  disuelve  sin  residuo  en  acido  níuriático  hir- 
viendo y  lo  pone  amarillo,  y  en  ácido  sulfúrico  se  descompone 
mas  fácilmente  que  el  espato  flúor. 

La  de  Finbo  da  alguna  agua  en  el  matracilo  la  cual  huele  á  re- 
quemo: la  obscura  pierde  el  color  y  se  pone  blanca.  Sobre  carbón 
no  se  funde,  y  solo  añadiendo  yeso  da  un  glóbulo  que  á  ninguna 
temperatura  es  transparente.  Con  bórax,  sal  fosfórica  y  sosa  se 
porta  como  el  espato  flúor;  pero  al  fuego  de  oxidación  se  pone  el 
vi'.irio  amarillo  mientras  está  caliente:  en  general  se  vuelve  mas 
pronto  opaco  que  el  del  espato  flúor.  La  de  Brodbo  chisporrotea 
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ül¿o,  no  se  funde  y  se  vuelve  blanca  fie  leche  y  después  roja  de 
ladrillo  sin  que  el  tinte  sea  uniforme.  No  se  funde  con  yeso,  y  se 
por  a  en  lo  demás  como  el  cerio  fluatado  que  tiene  mezclado  en 
gran  porción.  • 

Según  Bcrcclio  está  compuesta  de:  Cal      -         -         -     31,25 

Acido  fluórico  -         32,55 

Ytria  -  -  -     19,02 

Oxido  de  cerio  13,78 

Se  halla  escasamente  en  una  cantera  de  cuJirzo  en  Finbo  en 

Suecia  con  gadolinia,  topacio,  berilo  y  espato  flúor,  6  cubriendo  á 

la  pirofisalita  según  Phillips. 


Criolita.   3  Na  F  +  Al  F^ 

Prismatic  Cryone-Haloide,  M. — Kryolith,  W.  y  Hattsm. — Alu- 
mine ñuatée  alcaline,  H. 

Blanca  agrisada  y  amarillenta.  Solo  en  masas,  y  su  forma  pri- 
mitiva según  Br.  pirámide  aguda  de  base  cuadrada,  fig.  48 
lam.  10. 

Por  dentro  poco  lustrosa  de  lustre  de  vidrio,  que  se  inclina  al  * 
de  nácar  en  las  bases. 

Textura  hojosa  plana  é  imperfecta,  de  crucero  claro  paralelo  á 
la  ba^e,  menos  claro  paralelo  á  las  diagonales  ^,6  imperfecto  en  la 
dirección  de  las  caras  del  prisma  primitivo  /:  la  transversal  con- 
c&idea  iitiperfecta  6  desigual. 

Fragmentos  en  tablas,  que  se  acercan  á  cúbicos. 

Propende  á  formar  partes  testáceas,  gruesas  y  planas. 

Semitransparente  y  trasluciente:  por  su  poca  fuerza  refringen- 
te  parece  transparente,  cuando  se  ha  metido  en  agua. 

D.  4,  25:  poco  agria:  quebradiza.   P.  de  2,  8  á  3  según  Br. 

Se  derrite  muy  fácilmente  aun  á  la  llama  de  una  vela,  casi  co- 
mo el  yelo,  por  lo  que  le  dio  el  nombre  su  descubridor  Abil- 
gaard,  quien  la  encontró  en  una  colección  puesta  entre  la  baritina. 

rBn  el  matracito  da  alguna  agua,  y  chisporrotea  sin  que  se  dis- 
minuya su  transparencia.  En  el  tubo  abierto  dirigiéndole  la  lla- 
ma, se  corroe  el  vidrio  fuertemente,  y  la  humedad  que  se  recoge 
en  el  tubo  obra  como  ácido  ílu6rico.  Sobre  carbón  da  gl6bulo  cla- 
ro, que  al  enfriarse  se-  pone  opaco:  continuando  el  fuego  se  ex- 
tienáe  el  vidrio,  el  fluato  de  sosa  se  mete  en  el  carbón  y  queda 
una  costra  de  alumina.  El  bínrax  y  la  sal  fosfórica  la  disuelven  f&- 
cil  y  abundantemente  dando  vidrio  claro,  que  al  enfriarse  se  pone 
blanco  de  leche:  la  bolita  es  á  veces  rojiza  por  una  carta  cantidad 
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de  cobre.  Con  sosa  se  funde  en  vidrio  claro,  que  al  enfriarse  ae 
extiende  y  pone  lechoso. 

Bercelío  saco:  Alumina       ...     24,40 

•Sosa  -         -         -         44,25 

Acido  flu6rico        -         -     31,35 

Se  ha  hallado  solo  en  Groenlandia,  probablemente  en  vetas  con 
hierro  espático,  galena,  cobre  amarillo,  y. cuarzo;  y  es  muy  estnK 
fío  como  advierte  Br.  que  después  de  tanto  tiempo  no  se  haya  en- 
contrado en  otras  partes  siendo  tan  comunes  sus  compañeros,  mas 
que  sean  los  que  le  asigna  Beudant,  oxido  de  estaño,  vólfran^  &c. 
cu  mantos  y  vetas  en  rocas  primitivas  de  granito  y  gnei9- 


CONDRODITA.* 

Chondrodite;    M. — ^Bnicite,    Gibbs. — Maclureite,   Setbert. — 
Condrodite,  H. 

Roja  de  jacinto,  naranjada,  amarilla  de  ocre,  y  parda  cetrina  y 
^  de  hígado. 

En  masas  y  en  granos  pequeños,  sin  tener  forma  decidida  re- 
galar; pero  la  de  Pargas  se  parte  ^n  prismas  rombales  al  parecer, 
y  la  de  Nueva  Jersey  la  describe  Cleaveland,  como  que  se  halla 
en  prismas  rombales  de  124^  y  56^,  6  148^  y  3^^  seguTi  Mohs,  y 
147^  48'  según  Hauy,  biselados  en  los  extremos.  También  Iqs 
del  Vesuvio  son  claramente  prismáticos. 

Por  dentro  de  lustre  de  cera:  doble  crucero  en  dirección  rec* 
tangular,  que  es  decir  en  las  diagonales  de  un  prisma  romboidal. 

La  textura  parece  ser  igual:  de  transparente  á  trasluciente. 

P.  de  3,  1  á  3,  2,  cuando  el  del  olivifio  es  por  lo  menos  3,  25. 

Se  ennegrece  al  fuego  en  cl  matracito  sin  dar  agua,  y  el  color 
negro  desaparece  al  fuego  libre.  En  el  tubo  abierto  da  con  fuerte 
soplo  reacción  de  ácido  fluórico.  ¡^obre  carbón  no  se  puede  fundir: 
la  ferruginosa  se  pone  opaca  y  pardusca  en  los  puntos  en  que  obra 
m9S  cl  calor,  y  la  menos  ferruginosa  blanca  de  leche.  El  bórax  la 
disuelvo  luntaniente  y  del  todo  en  vidrio  claro  poco  teñido  por  el 
hierro:  si  el  vidrip  está  bien  ^turado,  pierde  de  su  transparencia 
con  cl  .soplo  á  pausas  sin  volverse  blanco  de  leche  sino  semitrans- 
parente y  cristalino.  La  sal  fosfórica  la  disuelve  bastante  bien  de- 
jar^do  siJíza  semitransparente:  el  vidrio  es  claro  y  blanco,  y  se 

*  l'or  su  forms  en  granos. 
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bpaliza  al  enfriarse.  Con  poca  sosa  da  escoria  gris  dura  de  fuiidir^ 
y  con  roas  se  hincha  y  se  vuelve  infusible.  Con  disolución  de  co« 
bailo  á  un  fuego  fuerte  da  un  rojo  ligero^  que  no  tiene  nada  de 
hermoso:  la  condrodita  de  Pargas  da  un  pardo  agrisado,  porque 
el  hierro  impide  la  acción  del  oxido  de  cobalto  sobre  la  magnesia. 
La  de  Norte-América  dio  á  Seybert  por  el  análisis: 
Magnesia  -         -         -         -     54,00 
Siliza     -         -         -         -         32,66 
.  Acido  flu6rico    *         -        -      4,08 
Potasa  •         -         -         *  2,10 

Peróxido  de  hierro    •        -      2,33 
Agua     -        -        -        .  1,00 

Se  halla  en  Pargas  en  Finlandia  junto  con  la  pargasite  6  anfíbo^ 
'   la  en  pequeños  granos  embutidos  en  caliza  granuda.  El  doctor 
Bruce  la  encontró  asimismo  en  Sparta  en  Nueva  Jersey  en  pe- 
queñas masas  con  grañta  y  espato  calizo  hojoso  curvo. 

Entre  las  piedras  arrojadas  por  el  Vesuvio  dice  Br.  que  la  ha 
encontrado  con  espato  calizo,  mica,  &c.,  aunque  yo  dudo  que  sea 
condrodita,  visto  el  empeño  que  toma  en  juntarla  con  la  crisoli- 
ta y  el  olivioo,  sin  hacerse  cargo  que  estos  son  silicatos  de  mag- 
nesia, y  aquella  es  silicato  y  fluato  de  la  misma.  Por  de  contado 
los  colores,  la  dureza  y  peso  son  diversos,  y  sobre  todo  los  ángu- 
los del  prisma:  y  si  se  agrega  la  electricidad  negativa,  que  adquie- 
k  re  por  irotamiento  según  Haüy,  sobrados  caracteres  son  para  dis^ 
tinguirla. 


PiCNiTA,  (densa,  compacta).  S  Al  Si  4-  Al  Fl. 

Btang^nstein,  Kabsten. — Pycnite,  H. — ^Berilo  achorlado  MXd< 

* 

De  color  amarillo  pajizo,  que  pasa  á  blanco  amarillento  y  ver-* 
doso,  con  manchas  de  color  gris  de  perla,  que  se  acerca  á  rojo  de 
cereza,  tanto  en  la  superficie  como  en  las  rajas  de  separación,  que 
provienen  de  ocre  de  hierro  mezclado. 

Rara  vez  en  masas;  casi  siempre  en  prismas  exágonos  confusos» 
largos  y  algo  gruesos,  grandes  y  medianos,  y  siempre  embutidos. 

Sus  caras  rara  vez  lisas,  mas  bien  rayadas  finamente  á  lo  largo, 
y  lustrosas  6  poco  lustrosas. 

Por  dentro  poco  lustroso,  que  se  acerca  á  lustroso  de  un  justrg 
medio  entre  vidrio  y  cera. 

Textura  transversal  hojosa  encubierta,  de  un  crucero  claro  per*' 

Sendicular  al  eje,  del  que  provienen  las  muchas  rajas  transversa-' 
i9.  La  longitudinal  conc6idea  pequeña  6  imperfeata,  pasando  i 

4  B 
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ilesigual  Ue  grano  pequeño.  Ea  general  no  se  nota  bien  la  textu- 
ra por  lo  delgado  de  las  barritas. 

Fragmentos  poco  agudos.  Tanto  las  masas  como  los  cristales 
constan  de  partes  en  barras  delgadas  rectas  y  paralelas,  con  la  sa- 
perficie  rayada  á  lo  largo  j  lustrosa. 

Trasluciente,  que  rara  vez  se  acerca  á  semitransparente,  como 
la  blanca  verdosa. 

Dura,  que  raya  al  cuarzo  ligeramente:  muy  quebradiza.  P.  3,  5. 

Algunos  cristales  se  electrizan  con  el  calor  según  Haüy. 

Í Véase  topacio  para  el  soplete. ) 
jSl  picnita  dio  en  peso  á  Bercelio:  Acido  flu6rico      -         8,84 

Siliza      ...  3S,43 
Alumina      -         -       51,00 
Se  halla  en  el  criadero  de  estaño  de  Altenberg  en  SajoQ&a  en 
una  laja  gruesa  compuesta  de  cuarzo  y  mica  de  littna. 


Topacio.  3  Al  Si  +  Al»  Fl. 

w 

Prismatic  Topaz,  M  y  Jam. — Alumine  flualée  siliceuse  6  To- 
paze,  H. 

Su  color  principal  es  el  del  vino  de  Jerez,  que  por  serle  propio 
se  ha  llamado  de  topacio:  del  obscuro  pasa  al  encarnado,  y  aun* 
que  muy  rara  vez  á  un  violado  rojizo,  que  confina  con  el  azul  de 
espliego:  del  descolorido  pasa  k  blanco  amarillento,  agrisado  y 
gris  ceniciento;  y  del  blanco  agrisado  al  verdoso  y  al  verde  mon- 
taña y  celedón  bajos.  Sorrct  observó  tres  colores  en  un  topacio 
del  Brasil  rojo,  que  parecia  no  haber  estado  al  fuego,  haciendo 
que  la  luz  le  atravesase  paralela  6  perpendtcularmente  al  plano  de 
los  ejes  y  á  la  linea  media,  6  paralelamente  al  plano  y  perpendí- 
cularmente  á  la  linea  media:  en  el  primef  caso  era  rosado;  en  el 
segundo  blanco  amarillento  y  en  el  tercero  violado. 

En  masas,  diseminado,  en  piedras  rodadas,  y  mas  comunmen- 
te cristalizado  como  la  fíg.  137  lam.  19.  La  ñgura  a  es  un  prisma 
rombal  recto:  la  b  el  mismo  apuntado  con  cuatro  caras  sobre  Jas 
u*istas  laterales:  en  la  c  están  las  aristas  terminales  truncadas  eon 
cuatro  caritas  de  apuntamiento  o  sobre  las  M  del  prisma*  y  hay 
dos  caras  mayores-de  apuntamiento  u  sobre  las  esquinas  agudas, 
dejando  libre  una  porción  de  la  cara  P.  Rara  vez  están  criskalisa* 
dos  en  ambos  extremos,  y  entonces  son  las  tarminadonea  ileae- 

majante». 

Los  cristales  son  medianos,  que  muy  rara  vez  confinan  coa 
grandes  6  pequeños,  y  los  octaedros  muy  pequeños;  por  lo  eomna 
adherentes  solitarios  y  rara  vez  agrupados. 
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Las  caras  ktemles  rayadas  á  lo  largo,  las  terminales  ásperas, 
las  o  ásperas  y  á  veces  rayadas,  y  las  de  truncamientos  6  bisela- 
míentos  lisas  y  resplandecientes,  rara  vez  solo  lustrosas. 

Por  dentro  la  textura  transversal  resplandeciente  de  lustre  de 
vidrio:  la  longitudinal  lustrosa. 

La  transversal  hojosa  plana  y  perfecta  de  crucero  muy  claro 
paralelo  á  la  base,  y  muy  imperfecto  paralelamente  á  las  caras  del 
prisma. 

Fragmentos  agudos  y  en  rodajas.  El  que  está  en  masas  tiene 
partes  granudas  esquinadas. 

De  transparente  de  dos  ejes  de  doble  refracción  hasta  traslu- 
ciente. 

D.  10:  quebradizo.  P.  de  3,  4  á  3,  6. 

Los  cristales  que  liencn  diversa  configuración  en  los  dos  extre- 
mos adquieren  electricidades  opuestas  calentándolos  y  por  frota- 
miento positiva. 

Su  polvo  tiñe  de  verde  la  tintura  de  violetas  segup  Vauquelin. 

El  topacio  y  la  picnita  no  se  mudan  en  el  matracito  ni  dan  el 
menor  indicio  de  ácido  ñuórico,  y  sólo  lo  dan  por  el  método  de 
Smithson,  que  consiste  en  afianzar  con  un  alambre  una  hojilla  de 
platina  acanalada  al  extremo  inferior  del  tubo  de  vidrio.  Én  esta 
canal  se  pone  la  prueba,  y  se  sopla  de  modo  que  los  gases  que  se' 
desprenden  se  introduzcan  por  el  tubo.  Al  calor  que  puede  sufrir 
la  prueba,  se  desprende  el  acido  fluórico  del  espato  flúor  y  del  to- 
pacio aun  sin  el  concurso  de  la  sal  fosfórica. 

Cuando  el  ácido  flu6rico  está  en  corta  cantidad  unido  con  las 
bases  mas  débiles  y  ¡unto  con  corta  porción  de  agua,  no  hay  mas 
qne  calentar  la  prueba  en  un  tubo  de  vidrio  cerrado  metiendo  en 
el  extremo  abierto  papel  de  fernambuco  humedecido:  comunmen- 
te se  desprende  con  el  calor  ácido  flu6rico  silicífero,  se  asienta  en 
el  tubo  junto  á  la  prueba  un  anillo  de  siliza,  y  el  papel  de  fernam- 
buco se  pone  amarillo,  que  es  la  señal  del  ácido  fluórico.  Así  se 
puede  descubrir  en  100  granos  de  una  mica  f  de  grano  en  peao 
de  este  acidó. 

Sobre  carbón  son  infusibles  el  topacio  y  la  picnita:  el  amarillo 
rusentado  suavemente,  se  pone  de  un  rosado  ligero  debido  á  que 
el  hidrato  de  oxido  de  hierro  se  convierte  en  oxido:  tanto  este 
como  el  blaneo  conservan  su  transparencia.  A  un  fuego  muy  in- 
tenso se  cubren  las  caras  de  los  prismas  de  mochas  vejiguitas  k 
manera  de  rocío  que  solo  se  ven  bien  con  el  microscopio:  no  se 
descubren  en  la  textura  transversal.  Con  b6rax  se  disuelven  leo* 
tamente  en  vidrio  claro:  el  topacio  claro  se  vuelve  blanco  y  opa» 
co  antes  de  disolverse.  La  sal  fosfórica  los  disuelve  lentamente, 
dejando  un  esqueleto  de  siliza,  y  la  bolita  clara  se  opaliza  al  en-» 
friarse.  Poca  sosa  los  disuelve  con  dificultad  en  escoria  blanca 
ampoUosa  y  semitransparente;  con  mas  se  hinchan  y  se  vuelven 
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hifusiblefl.  La  disolución  de  cobalto  da  un  color  azul  ni  limpio  ni 
hermoso.  Túrner  dice  que  algunos  topacios  dan  reacción  de  ácí-. 
do  bórico  con  espato  flúor  y  bisulfato  de  potasa. 

El  topacio  de  Sajonia  pierde  su  color  al  fuego  y  queda  blanca 
El  mismo  di6  á  Bercclib:  Alumina    -         -     58,38 

Siliza     -         -         34,01 
Acido  flu&rico     -       7,79 

Se  halla  formando  parte  esencial  de  una  roca,  que  por  esto  se 
ha  llamado  roca  de  topacios,  la  cual  ocupa  una  corta  extensión 
junto  á  Auerbach  en  Sajonia:  las  partes  de  su  mezcla  son  cuarzo 
blanco  granudo  fíno  que  es  el  dominante,  topacio  en  masas  y  dise^ 
minado,  amarillo  ó  gris  en  menor  porción,  y  en  muy  corta  canti- 
dad chorlo  en  agujas  muy  finas:  su  estructura  es  algo  pizarreña, 
y  en  los  huecos  están  cristalizados  el  topacio  y  el  cuarzo,  cubrien- 
do la  litomarga  el  extremo  por  donde  están  adheridos.  Se  halla 
también  en  vetas  en  Boemia  y  Sajonia  en  gneis,  micapi zarra  y 
hialomicta,  con  metal  de  estaño,  pirita  arsenical,  cuarzo,  espato 
flúor,  apatita,  &c.  En  Sibcria  lo  hay  en  las  montañas  del  Ural  y 
4e  Altai,  donde  forma  grupos  con  cristal  de  roca  y  berilo  en  gra- 
nito gráfico:  el  C.  Francisco  Faffoaga  tan  amante  de  estas  ciencias 
tiene  pedazos  exquisitos.  En  el  Brasil  se  halla  generalmente  en 
cristales  sueltos  y  en  piedras  rodadas  de  amarillo  subido;  y  en  ojos 
com  litomarga  y  cristal  de  roca  en  el  distrito  de  Villa-rica,  en  do- 
rita  apizarrada  que  está  debajo  de  arenisca  elástica  en  partes,  6 
cuarzo  elástico  del  Brasil.  Finalmente  se  halla  en  los  lavaderos 
de  estaño  como  en  Guanajuato  junto  con  zafiros  sesun  Sonne* 
schmid.  Hawkins  lo  halló  de  un  bello  color  en  Muela  en  el 
Xsia  Menor. 

Se  usa  en  la  joyería  para  varios  adornos,  especialmente  el. del 
Brasil  amarillo  puro  y  subido,  y  los  blancos  pequeños  de  alli  mis- 
mo para  guarnecer  al  amarillo:  el  azul  es  muy  estimado.  Los  an* 
tiguos  los  apreciaban  también  mucho:  Ovidio  adorna  con  ellos  el 
carro  del  Sol,  y  Cleopatra  regaló  uno  á  Marco  Antonio.  En  el 
Museo  Nacional  de  Paris  hay  un  hermosísimo  Baco  Indio  graba- 
do en  topacio:  lástima  que  Felipe  II  recibiese  también  este  honor. 

El  ángulo  de  los  dos  ejes  de  doble  refracción  varía  mucho  se- 

Sun  Brewster.  El  topacio  blanco  de  la  Nueva  Holanda  y  el  azul 
e  Aberdéen  en  Escocia  tienen  el  ángulo  de  sus  ejes  de  casi  65^f 
y  el  de  el  del  Brasil  entre  sus  variaciones  baja  hasta  439:  en  algunos 
topacios  de  Sajonia  es  de  casi  5QP.  Esta  diferencia  isemejante  á  la 
que  se  observa  en  las  micas  puede  hacer  presumir  diversas  espe- 
cies. 
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Salitre.  K  N*. 

SPrísmatic  Nitre-Salt,  M.-— Potasse  nitratée,  H. — Nitrato  de  po- 
tasa,  y  nitro. 

Blanco  agrisado  y  amarillento:  de  lustre  entre  vidrio  y  nácan 
Forma  primitiva  pirámide  rombal  obtusa  según  Br. 
Divisible  en  la  corta  diagonal,  y  paralelamente  á  las  caras  de 
un  prisma  rombal  de  120°  y  termi  nal  mente  en  cuñas.  Comunmen- 
te en  gemelos  paralelos  á  una  de  las  caras  M  del  prisma.  Las  ca- 
ras M  y  A  rayadas. 

De  transparente  á  semitransparente.  Muy  blando  2:  dócil.  P. 
de  ly  8  á  2.  Sabor  salado  fresco. 

Detona  con  las  substancias  combustibles.  Su  disolución  acuosa 
precipita  el  hidroclorato  de  platina. 

Consta  el  artificial  según  Wóllastop  de:  Potasa  -        -    46,46 

Acido  nitrico     53,54 

Se  halla  en  copos  y  en  costras  delcadas  en  la  superficie  de  la 
tierra  .sobre  caliza,  arenisc^r,  6  toba  caliza,  y  en  las  cavernas  de  las 
montañas  calizas  6  feldespáticas,  6  en  cintas  que  atraviesan  la  are- 
nisca en  Norte-América. 

Su  formación  en  establos  y  cuevas  habitadas,  podrá  explicarse 
por  la  descomposición  de  las  substancias  animales,  cuyo  azoeto 
contribuye  á  la  formación  del  ácido  nítrico;  pero  como  explicar  la 
de  las  cavernas  no  habitadas  y  la  de  los  arenales?  Todo  lo  que  sa- 
bemos es  que  se  requiere  un  terreno  poroso,  mas  6  menos  calizo, 
aire  y  humedad. 

Su  principal  uso  es  para  la  pólvora,  para  sacar  ácido  nítrico,  y 
en  la  medicina  en  cortísimas  dosis  por  ser  algo  venenoso. 


ííiTRo  CUBICO.  Na  N*. 
Soude  nitratée,  H. — Nitrato  de  sosa. 

Blanco:  en  masas,  en  eflorescencia,  y  en  romboedros  de  106^ 
33',  de  superficie  lisa:  de  lustre  de  vidrio. 

Crucero  perfecto  en  la  dirección  del  romboedro. 

Textura  transversal  concoidea  casi  imperceptible. 

Transparente:  raspadura  blanca:  dócil:  muy  blando  de  1,  5  ii 
2.  P.  2,  09.  Sabor  fresco. 

íip  detona  sobre  ascuas  tan  fuertemente  como  el  salitre.  Su  di*? 
solución  acuosa  no  se  precipita  con  ningún  reactivo.  Frotado  ai»* 
ladamente  adquiere  electricidad  negativa  muy  fuerte* 
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Consta  según  Longchamp  de:    Acido  nítrico    63,25 

Sosa     -        -     36,75 

La  ha  hallado  en  el  Per  A  el  C.  Mar^.  de  Rivero  en  el  distrito 
de  Tarapaca  junto  al  puerto  de  Yquiqui  y  á  3  jornadas  de  la  Con- 
cepción con  arcilla  y  arena,  en  bancos  de  algunos  pies  de  grueM» 
que  asoman  á  veces  á  la  superficie  y  ocupan  una  extensión  de  mas 
de  40  leguas.  Grandes  porciones  han  pasado  ya  á  Europa  de  e0ta 
sal  purificada  y  cristalizada.  Parece  menos  á  propbsíto  para  la 
pólvora  por  ser  mas  delicuescente  que  el  nitro. 


Cal  nitbatada.  Ca  N*. 
Mauersalpeter.  — Kehrsalpeter. 

Según  Walchner  blanca,  en  copos,  capilar  y  en  agujas. 
.  De  lustre  de  vidrio:  trasluciente:  algo  agria. 

Muy  delicuescente:  sabor  acre  y  amargo:  su  disolución  se  pre- 
cipita con  los  oxalatos. 

Se  cría  en  eflorescencia  en  tiempo  seco  en  la  superficie  de  la 
tierra  en  paises  calientes,  en  las  paredes  de  las  cuevas,  y  sobre  es- 
combros, y  sirve  para  formar  salitre,  añadiendo  lejías  de  cenizas 
alcalinas. 


Magnesia  intratada.   Ma  N^ 

Sabor  acre  y  amargo,  y  muy  delicuescente.  Su  disolución  se 
precipita  con  amoniaco  y  mejor  con  potasa.  Se  halla  junta  con  la 
anterior,  y  como  ella  también  con  el  salitre,  y  sirve  para  su  pit- 
paracion. 


Acido  sulfúrico  líquido. — ^Acide  sulfurique^  H. 

Amorfo:  transparente  en  diversos  grados:  líquido. 
\  El  anhidro  es  s&lido,  y  está  compuesto  de:  Azufre        40 

Oxígeno       60 

^Ilíquido  contiene  á  lo  menos  18,5  por  100  de  agua:  cuando 

tiene  37  por  100  propende  á  cristalizarse  á  la  temperatura  4^  6  5^ 

^  ^     del  termómetro  centígrado,  que  equivalen  casi  á  40?  del  de  Fahr., 

en  prismas  exágonos  regulares  apuntados  con  seis  caras,  6  lo  qu^ 

f*  es  lo  mismo,  en  los  romboedros  de  ThomsoQ. 
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-  Se  halla  en  las  cercanias  de  varios  volcanes,  y  en  abundancia  Qti 
la  isla  de  Java,  &c.  El  profesor  Pictet  cita  una  cueva  junto  á  Aix 
en  Savoya  de  cuyo  techo  gotea  mezclado  con  agua,  y  un  poco  de 
sulfato  de  cal.  En  Popayan  en  la  otra  América  junto  al  volcan  de 
Purasé  encontr6  Humbolt  un  arroyo  fuertemente  impregnado  de 
ácido  sulfúrico;  también  en  Nueva  York  en  Clifton  Springs  e^tá 
mezclado  con  azufre  nativo,  del  cual  se  puede  separar  por  medio 
del  agua.  Baltassari  lo  hall6  concreto  en  las  grutas  de  la  montaña 
volcánica  Zaccolino  junto  á  Sena  en  forma  de  coliflores  pegadas  al' 
sulfato  de  cal  de  los  techos,  las' cuales  serán  probablemente  ún 
compuesto  de  ácido  sulfúrico  y  sulfuroso. 

Es  muy  útil  en  la  química  y  en  las  artes  para  sacar  los  ácidos 
nítrico  y  muriático,  para  hacer  el  alumbre  y  las  caparrosas,  para 
hinchar  las  pieles  antes  de  limpiarlas,  y  el  anhidro  para  disolver 
el  añil. 


Gas  acido  sulfuroso. 

Amorfo:  transparente,  espansible. 

P.  2,  24  de  Bercelio:  2,  12  de  Oay-Lusac  y  Thenard. 

Está  compuesto  según  Bercelio  de:  Azufre       50,03 

Oxígeno     49,97 

A  la  temperatura  de  nuestra  atmósfera  se  mantiene  elástico;  pe- 
ro puede  convertirse  en  líquido  con  el  frió,  6  con  la  presión.  Lo 
absorve  fácilmente  el  agua,  y  así  lo  contienen  las  aguas  acidas 
sulfurosas.  Sale  continuamente  v  en  ^n  porción  de  los  volcanes 
que  están  en  combustión,  y  de  las  raías  de  las  lavas  en  las  cerca* 
nías  del  Etna  y  del  Vesuvio;  también  se  halla  en  compañía  del 
'gas  ácido  carbónico  en  una  cueva  de  pórfido,  que  será  traquítico, 
en '  Transilvania  en  las  fronteras  de  Moldavia,  y  las  paredes  de 
la  cueva  están  encostradas  de  azufre.  Se  desprende  quemando 
azufre,  6  tratando  ácido  sulfúrico  con  carbón  il  fuego  para  blan* 
quear  la  lana,  la  seda,  los  sombreros  de  paja,  y  para  formar  ácido 
sulfúrico  por  medio  del  gas  nitroso  6  ácido  nitroso;  también  se 
usa  en  las  enfermedades  del  cutis,  en  baños  gaseosos  con  los  apa- 
ratos convenientes. 


HlPB&GENO   SULFURXoO. 

Hydrocthion-saüre. — Gas    hepatique,    acide    hydro-sulfurique, 
nombre.  quQ  seria  mejor  para  el  ácido  sulfúrico  líquido. 
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Gaseoso,  sin  color,  y  con  olor  de  huevos  podridos,  que  eomuDÍ- 
ca  al  agua  en  que  se  disuelve. 

P.  i,  19  siendo  el  del  aire  atmosférico  1. 
Se  enciende  acercándole  una  vela,  y  se  convierte  en  agua  f 
ácido  sulfuroso. 

Consta  de:  Azufre         94,176 

Hidrógeno    5,824 

Se  desprende  en  las  erupciones  de  los  volcanes  y  por  las  njas 
que  producen  los  temblores,  pero  donde  abunda  es  en  disoluciod 
en  las  aguas  hepáticas.  Es  mas  pernicioso  de  lo  que  se  cree,  no  so- 
lo respirándolo  que  entonces  mata  de  repente,  como  ha  sucedida 
abriendo  sepulcros  y  letrinas,  sino  aun  en  contacto  con  la  piel 
Habiendo  metido  un  conejo  hasta  el  pescuezo  en  una  vejiga  que  se 
llen6  de  este  gas,  á  poco  rato  se  hinchó  todo;  y  yo  mismo  estuve 
k  pique  de  perecer  de  una  hidropesia  por  haber  vivido  poco  tiein- 
po  en  una  casa  que  tenia  cerca  los  lujares.  Y  así  ninguna  precau- 
ción será  excesiva  cuando  se  aplique  en  baños  para  curar  las  en- 
fermedades cut&neas. 


,3ai.  de  Glaubeh.  Na  Su<  +  2  Ag. 

Prismatic  Qilauber-Salt,  M. — Soude  sulfatée,   H. — Exantalose  é 
que  se  florece,  Beudant. 

Blanca  agrisada:  en  formas  imitativas,  en  costras  pulveruleo* 
tas  y  eflorescentes. 

Los  cristales  que  se  consiguen  por  enfriamiento  están  prolon- 
gados como  los  de  la  figura  y  adherentes  por  las  caras  P:  los  que 
resultan  de  la  evaporación  no  son  prolongados  y  están  sueltos. 

De  lustre  de  vidrio  á  nácar:  forma  primitiva  prisma  rombal 
oblicuo  divisible  por  los  lados,  y  por  la  corta  diagonal.  Mohs  ci- 
ta gemelos  adheridos  por  las  caras  que  corresponden  á  la  lan^  dia- 
gonal P,  y  el  eje  de  revolución  perpendicular  á  las  que  coites- 
ponden  á  la  corta.   (Confieso  que  no  lo  entiendo). 

La  eflorescencia  de  esta  sal  es  muy  curiosa :  empieza  por  poQ' 
ios  sueltos,  que  crecen  y  se  extienden  en  varias  direcciones,  y  ^ 
resto  del  cristal  se  mantiene  en  su  primer  estado,  de  suerte  que  el 
todo  parece  madera  carcomida  por  gusanos^ 

En  el  matracito  se  funde  en  sü  agua  de  cristalización  que  se 
evapora:  la  sal  seca  se  funde  sobre  el  carbón,  se  introduce  en  el 
y  convierte  en  hígado.  Con  sosa  se  introduce  en  el  carbón,  por  lo 
que  se  distingue  de  las  sales  de  base  terrea. 
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Un  análisis  de  la  florecida  dio  á  Beudant: 

Acido  sulfúrico     -         r     44,8 
Sosa  *         -         -         35,0 

Agua  -         .         -         .     20,2 

Se  cría  con  sal  gema  y  sal  catártica  en  eflorescencia  sobre  algu- 
nas rocas,  y  terrenos  en  las  orillas  de  lagos  salados;  y  en  algunos 
manantiales,  en  Austria,  Salzburgo,  Ungria  y  Suiza,  y  en  lavas 
intactas  y  descompuestas  de.  las  solfataras  JBn  las  labores  viejas 
de  Schqmhitz  en  Ungria  hay  gn  sulfato  de  sosa  y  de  magnesia 
(Halothricum?)  en  copos  cristalinos  que  no  se  florecen  y  constan 
^e  agujas  en  prismas  romboidales  que  dieron  á  Beudant: 

Acido  sulfúrico     -         -     44,7 
Sosa  -         -         -         17,6 

Magnesia     -         -         -     11,4 
Agua        -        -        -        25,4,cuva  fórmula  se- 
.  vi  Na  Su«  +  M  Su^  +  5  Aq. 

Se  usa  en  la  medicina,  y  en  las  manufacturas. 
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Baritina.    Ba  Su^ 
Prismatic  Hal-Baryte,  M.-Schwerspath,  W.-Baryfe  sulfatée,  H. 

I.  Terrosa. 

Blanca  amarillenta  y  rojiza:  desmoronadiza,  que  consta  de  par- 
tículas poco  centellantes,  casi  mates,  oías  pulverulentas  que  edca-' 
Diosas,  que  tiznan  poco,  y  las  mas  veces  sueltas  ó  poco  coherentes. 

Árida  y  algo  áspera:  poco  pesada  que  se  acerca  á  pesada. 

Se  halla  en  las  oquedades  cerradas  de  los  grupos  que  hay  en 
]x»cas  vetas  de  espato  pesado  en  Sajonia  é  Inglaterra. 

II.  Compacta.  . 

Dichter  Schwerspatli. — ^Baryte  sulfatée  compacte,  H. 

Blanca  amarillenta,  aunque  también  agrisada,  que  pasa  á  gri» 
amarillenta  y  cenicienta. 

En  masas,  y  arriñonada  hemisférica  á  veces,  y  con  impresione» 
eúbicas  de  espato  flúor,  de  superficie  áspera,  rara  vez  encostrada. 

Por  dentro  centellante  que  tira  rara  vez  á  poco  lustrosa,  solo 
cuando  pasa  á  la  siguiente. 

'  Textura  entre  terrosa  gruesa  y  desigual  de  grano  pequeño  y  fi- 
no, que  se  confunde  tal  cual  v«9  con  ta  hojosa  imperfecta,  y  con 
la  astillosa  ñna. 

4F 
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Fragmentos  romos:  no  tiene  partes  separadas,  solo  á  veces  las 
nvifestra  testáceas  gruesas  y  curvas  arri  nonadas. 

Opaca,  á  lo  sumo  poco  trasluciente  en  los  bordes. 

IManda,  que  se  acerca  á  muy  blanda:  poco  dócil:  quebradiza. 

Árida  y  pesada  en  poco^grado. 

Se  cria  también  en  vetas  como  en  las  de  plomo  de  Derby  en 
Inglaterra,  y  es  tan  escasa  como  la  anterior. 

IIÍ.  Granuda. 

Kürbiger.  Schwerspath.-Baryte  sulfatée  granulaire,  H. 

é 

Blanca  amarillenta,  de  leche,  de  nieve,  rojiza  y  agrisada,  coo- 
fundiéndose  la  última  con  gris  cenicienta:  solo  en  masas. 

Por  dentro  poco  lustrosa  de  lustre  de  nácar. 

Textura  iiojosa  pequeña,  fina  é  imperfecta. 

Fragmentos  algo  romos:  siempre  tiene  partes  «granudas  esqui- 
nadas, pequeñas  y  finas,  á  veces  tan  incorporadas  que  forman  as- 
tillas: trasluciente  en  poco  erado. 

Blanda:  poco  a^ria:  quebradiza.  P.  4,  39  de  la  blanca  amari- 
'   lienta  según  Br. 

Yo  la  halle  el  primero  en  el  manto  de  galena  de  Peggau  en  Es- 
liria,  y  después  se  ha  hallado  en  el  trozo  horizontal  dé  Rammels- 
berge  en  el  Harze  y  en  Savoya  y  Monte  Blanco. 

IV.  Testacea  citbva. 

Kruraschaligcr,  Kalkschwerspath,  Bb.— Baryte  sulfatée  crét6e,H. 

Blanca  rojiza,  amarillenta  y  agrisada,  tirando  ki  última  á  gris 
amarillenta,  de  humo  y  de  perla,  á  roja  encarnada  y  de  sangre, 
que  confína  con  parda  rojiza,  aunque  este  color  es  tan  raro  como 
el  pardo  cetrino  y  de  hígado.  Muchos  de  estos  están  en  zonas  no 
bien  terminadas,  alternando  en  la  dirección  de  las  partes  testáceas. 
£1  rojo  y  pardo  de  las  rajas  de  separación  es  accidental. 

En  masas,  mas  comunmente  arriilonada  y  elipsoidal  de  superfi- 
cie encostrada,  que  pasa  á  formar  lentes  muy  aplastadas,  y  pro- 
longadaSf  que  se  acercan  á  tablas,  y  están  muy  agrupadas. 

Rara  vez  tiene  impresiones  cúbicas. 

Por  fuera  lustrosa  y  poco  lustrosa:  por  dentro  poco  lustrosa, 
que  pasa  á  lustrosa  de  lustre  de  nácar,  que  se  acerca  mucho  al  de 
cera, 

,  Textura  hojosa  imperfecta  y  curva,  no  pocas  veces  hojosa  ea 
florones,  que. confína  con  la  estriada  divergente  en  ramiifetes:  k 
veces  pasa  á  ¿astillosa  gruesa*  La  hojosa  muestra  solo  un  cruceros 

Fragnientos  poco  agudos.  Partes  testáceas  delgadas  y  gruesas^ 
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curvas  arriftonadaB,  que  no  son  paralelas  eomo  en  laplana,  á  la  tex* 
tura  hojosa,  sino  que  la  cortan  casi  perpendicular  mente;  y  entre 
los  cascos  suele  haber  pirita  radiante,  blenda  y  galena  diseminada. 

Poco  trasluciente,  muchas  veces  solo  en  los  bordes. 

En  lo  demás  conviene  con  la  anterior. 

P.  4,  13,-  4,  23  y  4,  30  según  los  colores  blanco  agrisado,  par- 
do rojizo  y  rojo  encarnado  observados  por  Br.  en  prueba  de  no 
ser  tan  indiferentes  los  colores. 

Abunda  en  Sajonia  solo  en  vetas,  especialmente  con  galena  po- 
bre de  plata,  blenda,  espato  calizo  y  flúor:  á  veces  acompaña  tam* 
bien  metales  ricos.  En  Derbyshire  está  con  galena,  blenda  y  espa* 
Xo  flúor  en  caliza  de  capas. 

De  esta  especie  siquiera  no  dirá  M  ohs  que  está  fundada  en  ca- 
ractéres  que  no  son  esenciales,  pues  segim  Br.  qb  un  sulfato  de 
barita  con  cal. 

V.  Testacea  plana> 

Gkradsehaliger  y  Saülenschwerspath.— Baryte  sulfatée  form.  de- 
term.  y  también  laminaire,  lamellaire,  &c.,  H. 

Blanco,  roje  y  gris  son  sus  colores  principales,  y  los  demás  son 
propios  de  la  cristalizada.  Y  así  es  blanca  agrisada,  de  leche, 
amarillenta  y  sobre  todo  rojiza,  que  se  acerca  á  encarnada  clara  y 
obscura,  y  aun  á  roja  de  ladrillo:  del  blanco  de  leche  pasa  á  azul 
de  esmalte  y  de  añil,  y-  gris  azulado  y  de  perla;  y  del  blanco 
amarillento  y  agrisado  al  gris  de  humo,  amarillento  y  verdoso, 
al  amarillo  de  cera,  verde  aceite  y  aceituna,  que  confína. con  pardo. 
El  rojo  de  aurora  y  el  amarillo  naranjado  y  de  limón  provienen 
de  la  mezcla  de  partículas  de  oropimente  y  rejalgar,  asi  como  el 
negro  agrisado  de  las  de  plata  sulfúrea.  Por  lo  común  de  un  color 
solo. 

En  masas,  diseminada  en  partes  grandes  y  gruesas,  y  en  lof 
cristales  de  la  ñx.  139  lam.  20. 

La  fig.  a  es  el  prisma  rombal,  la.¿  el  mismo  con  las  esquinas 
obtusas  truncadas;  en  la  c  crecen  las  caras  d,  desaparecen  las  Py  y 
parecen  prismas  también  rombales  biselados  en  los  extremos  con 
las  caras  M:  lo  mismo  sucede  en  la  let.  d  con  las  caras  o  que  son 
truncamientos  de  las  esquinas  agudas  del  primer  prisma.  Otras 
yeces  desaparecen  las  M,  y  resulta  la  let.  s,  y  la/ es  la  combina- 
ción de  todas  ellas,  y  ademas  las  2-  de  un  octaedro  rombal.  Las  c 
y  ¿f  se  contaban  antes  en  la  prismática  (Saülenschwerspath.) 

En  Sombrerete  son  muy  curiosas  las  tablas  gruesas  de  una  y 
dos  pulgadas  de  largo  con  las  aristas  y  esquinas  agudas  truncadas, 
y  las  esquinas  obtusas  redondeadas:  estas  modiñcaciones  están 
hechas  ei^  una  faja  6  ceneik  de  linea  y  media  á  dos  de  grueso  que 
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está  separada  por  una  linea  negra  de  )ns  caras  laterales :  la  cenefi 
es  amarilla  de  cera  y  el  resto  del  cristal  blanco  a^rtsadou  Cocno  si 
no  hubiera  habido  materia  bastante  para  cubrir  las  caras,  se  arrima 
la  materia  de  la  cenefa  k  las  orillas  y  el  centro  quecló  hueco. 

Los  cristales  de  todos  tamafios,  casi  siempre  adhercntes,  á  re- 
ces atravesados  y  en  celil illas,  y  agnipados  en  forma  de  almendras^ 
muv  rara  vez  de  rosas. 

Por  fuera  lisos  y  resplandecientes,  rara  vez  lustrosos  de  iustit 
de  cera<  (¡ue  se  acerca  poco  al  de  vidrio. 

Por  dentro  de  lustrosa  á  resplandeciente  de  lustre  entre  vidrio 
y  nácar,  6  lustrosa  de  lustre  de  nácar  que  se  acerca  al  de  cera. 

Textura  hojosa,  perfecta  y  plana,  rara  vez  curva  y. en  floro:)» 
de  triple  crucero  paralelo  á  la  l)bsc  y  á  las  caras  del  prisma  de  lol' 
42'  de  donde  resultan  fragmentos  en  tablas  romboedras. 

La  que  está  en  masas  tiene  partes  testáceas  planas,  gruesas» 
delc;adas  y  muy  delgadas,  que  hacia  un  extremo  se  adelgazan  ea 
cuñns  y  hacia  el  otro  divei^en,  de  suerte  que  á  veces  aparece  uia 
textura  transversal  estriada  divergente  en  ramilletes.  L«as  testi- 
ccas  csUn  unas  veces  juntas  en  otras  granudas  grandes:  otras  vo- 
ces son  medianas,  y  en  barras  atravesadas  que  es  preciso  reputar- 
las por  cristales. 

La  que  está  en  masas  trasluciente,  y  los  cristales  transparentes 
y  semitransparentes  de  dos  o  jes  de  doble  refracción  atractiva?! 
diierencia  del  esputo  calizo,  que  no  tiene  mas  que  uno  y  repulsiva 

Blanda  4,  25:  quebradiza.  P.  de  4,  43  á  4,  47  según  HotfnMA 
y  Br. 

La  baritina  cristalizada  chisporrotea  con  mucha  fuerza;  se  fuá- 
de  muy  diHcilmente  6  solo  se  redondea  en  los  bordes,  por  lo  qac 
se  distingue  del  sulfato  de  estroncia.  A  la-  llama  interior  se  con- 
vierte en  sulfuro  de  birita  que  humedecido  da  olor  ligerjmente 
hepático,  y  en  la  lengua  imprime  un  sabor  hepático  ardiente.  Ea 
lo  demás  se  porta  como  el  sulfato  de  estroncia,  excepto  que  coa 
^cido  hidroclórico  y  alcool  no  se  pone  la  llama  roja.  Con  espato 
flúor  se  funde  como  el  yeso. 

El  análisis  de  Berthier  corresponde  exactamente  á  la  f6rmula. 
pues  contiene:  Barita     -         -       '  ^     Qü 

Acido  sulfúrico    -         34 

Se  halla  frecuentemente  en  vetas  en  montañas  primitivas,  de 
transición  y  de  capa^  (la  prismática  casi  nunca  en  las  de  capas)  j 
á  veces  es  la  matriz  dominante,  como  en  Zschopau  en  Sajooía. 
Tiene  mucha  afinidad  geogn6stica  con  los  metales  de  plata,  cobre, 
plomo,  arsénico,  antimonio  y  marganeso  y  aun  pirita;  á  veces  e»- 
tan  atravesados  sus  cristales  por  antimonio  gris  y  plata  nativa. 
Cuando  alterna  con  otras  matrices  de  cuarzo  y  espato,  parece  que 
contribuye  á  enriquecer  las  vetas.  La  abigarra<laj  cuyos  prismas 
tienen  machos  colores  á  un  tiempo  se  halla  en  Scharfenberg  junto 
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á  Meijssen:  la  hay  también  en  la  arenisca  roja,  y  en  ojitos  en  las 
arciiins  secundarias;  mas  parece  que  se  acaba  en  la  parte  inferior 
de  4a  formación  dej  Jura.  Mittscherlich  disolviendo  sulfocianuro 
de  bario  en  áetdo  sulfúrico  y  dejando  la  disolución  al  aire  ha  con« 
seguido  cristales  en  prismas  rombales  oblicuos  de  lOl*  42'  y  78* 
IS'  como  los  de  la  baritina. 

Sirve  para  copelas  y  cendradas  de  los  vasos  de  afinación^  para 
aacar  la  barita  y  sus  preparaciones  en  los  laboratorios^  y'para  pin- 
tar de  blanco,  sola  6  con  albayalde,  y  también  como  fundente  en 
algunas  fundiciones;  solo  en  las  de  hierro  es  muy  p»erjudieial. 

• 

SuBESPEciE.  — Desmenuzable. — ^MulmígcT  "Schwerspath. 

Blanca  amarillenta  y  agrisada,  que  á  veces  tira  á  rojiza. 

En  masas:  por  dentro  poco  lustrosa  de  una  especie  de  lustre 
de  nácar. 

Textura  hojosa  imperfecta  de  triple  crucero  muy  confuso. 
-   Fragmentos  en  rodajas,  y  algo  romos  cuando  son  indeterminados. 

Partes  testáce^is  planas,  delgadas  y  muy  delgadas. 

Opaca  6  solo  trasluciente  en  los  bordes:  muy  blanda,  que  pasa 
á  blanda. 

Algo  dócil:  muy  quebradiza:  pesada  en  poco  grado.. 

La  poca  cohesión  de  sus  partículas  ha  dado  orijen  á  este  nombre; 
y -el  fósil  parece  estar  con  el  anterior  en  la  misma  relación  que^el 
feldespato  descompuesto  con  el  fresco. 

Se  cria  en  vetas  metálicas  en  dos  minas  de  Freiberg. 

VI.  En  barras.    "* 
Stangenspath. — Baryte  sulfatée  bacillaire,  H. 

Blanca  agrisada  y  amarillenta:  en  prismas  rombales  adherentes 
comunmente  por  ambos  extremos,  muy  delgados,  agrupados  á 
lo  largo  ó  en  barras  y  atravesados,  medianos  y  en  agujas. 

Por  fuera  lustrosos  que  se  acercan  á  poco  lustrosos^  de  lustre 
de  nácar¿  por  dentro  también  lustrosa. 

Textura*hojosa  como  en  las  precedentes. 

Trasluciente:  |>oco  agria.  P.  4,  40  según  Br. 

Se  asemeja  á  veces  al  plomo  blanco. 

Lampadio  sacó  de  su  análisis:  Barita     ...     63,0 

Eatroncia     -         -  3,1 

Acido  sulfúrico         -     32,0 
Oxido  de  hierro   -  1,5 

'  Si  el  sulfato  de  estroncia  es  esencial  é  influye  en  la  forma  en 
barras  y  en  que  sea  trasluciente,  bien  podrá  ser  una  especie:  á  lo 
menos  no  se  observa  ninguna  transición  inmediata  de  esta  á  la9 
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otras  especies,  qae  es  el  grande  argumento  de  Mohs  para  juaUr- 
las  todas  en  una. 

Se  halló  en  Freíberg  con  cuarzo,  mucho  espato  flúor,  baritina 
prismática,  y  metales  de  plomo,  plata  y  cobre;  pero  hace  mucho 
tiempo  que  se  abandonó  la  mina. 

VIL  Estriada» 

Bologneserspath,  Strahligcr  Baryt,  6  Schwerspath. — ^Baryte  sul- 
fatee  radiée^  H. — Piedra  &  espato  de  Bolonia. 

Gris  de  humo,  amarillenta  y  verdosa.  Kn  pedazos  mas  6  menos 
redondos  y  aplastados,  que  no  son  rodados,  y  los  menores  tienen 
una  pulgada  de  diámetro,  de  superficie  escabrosa  y  encostrada,  y 
como  guarnecida  de  lentes  incorporadas  y  centellante. 

Por  dentro  poco  lustrosa,  que  pasa  á  lustrosa,  de  lastre  de  ná-, 
car  que  se  acerca  al  de  cera. 

Textura  estriada,  angosta  y  muy  angosta,  paralela  6  divergiente 
en  ramilletes  muy  agudos,  que  pasa  por  un  lady  á  fibrosa,  y  por 
otro  á  hojosa  encubierta:  en  este  caso  son  los  cruceros  como  en 
las  anteriores. 

Fragmentos  cuneiformes  y  en  astillas  ó  casi  romos. 

Siempre  tiene  partes  separadas  en  barras  delgadas  y  muy  del- 
gadas, muchas  veces  cuneiformes,  ó  granudas  esquinadas  media- 
nas como  la  de  textura  hojosa. 

De  trasluciente  en  los  bordes  pasa  á  trasluciente, 

P.  4,  39  según  Br.  Entre  todas  las  Q3pecies  de  espato  pesado 
es  la  mas  fosfórica. 

Primero  se  hall6  en  t^l  Monte  Paterno  junto  á  Bolonia,  y  dea- 
pues  en  Baviera,  Jutlandia,  &c 

^  VIH.  Fibrosa. 

Faserigcr  Baryt  o  Schwerspath. — Baryte  sulfatée  concretionnée 

fibreuse,  H. 

• 

De  color  pardo  cetrino  y  de  madera  claro,  pasandó*el  primero 
á  veces  á  gris  amarillento:  en  cintas  angostas  encorvadas  eo  la 
dirección  de  la  superñcic. 

Rara  vez  en  masas,  por  lo  común  arriñonada. 

Por  dentro  lustrosa  y  poco  lustrosa,  de  lustre  de  nácar. 

Textura  fibrosa  gruesa  divergente  en  ramilletes. 

Fragmentos  en  astillas  y  eunéiformes. 

Parece  compuesta  de  partes  testáceas  curvas  coneéntrí^s  coq 
la  superficie  arriñonada,  que  se  perciben  por  el  diverso  cdor;  y 
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toda  elld  propende  á  formar  portes  granudas  esquinadas^  grandes 
y  medianas. 

Solo  trasluciente  en  los  bordes.  P.  4  según  Kláproth. 

Se  asemeja  á  la  anterior;  y  para  Kláproth  es  la  especie  mas 
pursL 

Solo  en  vetas  junto  con  galena  en  Mies  en  Boemia^  junto  á 
I^ieja^  y  en  la  América  del  JNorte. 

IX.  Fétida. 

Hepatile  y  Hepatita  de  las  tablas  de  Kársten,  pag.  44. 

Gris  de  humo  y  negra  agrisada  y  pardusca:  en  masas  y  dise*- 
rainada. 

Lustrosa  y  poco  lustrosa  de  lustre  de  vidrio. 
Textura  hojosa  plana  y  curva:  fragmentos  poco  romos. 
Partes  separadas  granudas,  medianas  y  pequeíias. 
Trasluciente  en  los  bordes  y  opaca:  semidura,  que  pasa  á  blan- 
da: agria:  quebradiza:  poco  pesada,  que  se  acerca  á  pesada. 

Al  soplete  se  pone  blanca,  y  se  funde  con  dificultad  en  escoria 
blanca  agrisada.  Frotada  6  calentada  da  oldr  pestífero. 

Su  anáhsis  di6  á  Kláproth:  Sulfato  de  barita     -        -     85,2 

Sulfato  de  cal      -         -  6,0 

Oxido  de  hierro      -         - .     5,0 
Alumina     -         -         -  1,0 

Carbón  -         -.        -       0,5 

Abundaba  en  la  mina  hedionda  de  Oaxaca,  pero  sin  un  áto- 
mo de  plata  nativa  como  tiene  la  de  Kongsberg  en  Noruega:  en 
ella  fué  en  la  que  noté  tal  cual  chispita  de  cobre  gris. 


CSLESTINA.  St  Su*. 

Prismatoidal  Hal-Baryte,  M.— Zolestin,  W.  y  Haosm.-— Stron- 
tiane  sulfatée,  H. 

I.    FlBBOSA. 

Fasefiger  Zolestin.-*-Strontiane  sulfatée  fíbreuse  conjointe,  H,— - 
Scbutzia  de  las  tablas  de  Kársteq. 

De  un  medio  entre  azul  de  esmalte  y  de  añil  claro,  que  con  el 

tiempo  se  destiñe  poniéndose  gris  azulado  y  al  fin  blanco  de  leche. 

£n  ma«as  én  f<n*ma  de  eintas  y  en  chapas  de  superficie  áspera. 
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Textura  principal  y  trausvcrsal  poco  lustrosa  de  liwlre  de  nácar. 

La  principril  fibrosa  (irruesa  paralela,  (Jueá  veces  conüoa  con  es- 
triada muy  angosta^  por  lo  común  recta,  á  veces  algo  curva:  esta 
está  cortada  casi  per}>endicularmente  por  otra  hojosa  encubierta. 

Fragmentos  en  astillas.  Aquella  cuya  textura  pasa  á  estriad* 
propende  á  formar  barritas  rectas,   paralelas  y  muy  delgadas. 

Poco  trasluciente:  centre  blanda  y  semidura. 

Poco  agria:  quebradiza.  P.  3,  83  según  Kláproth. 

Rusentada  se  vuelve  de  un  amarillo  de  isabel  claro,  pierde  su 
transparencia,  y  al  soplete  se  funde  sin  teñir  la  llama  perceptible- 
mente, en  esmalte  blanco  quebradizo. 

La  de  Frankstown  en  Penney  1  van ia  di6  á  Kláproth: 

Estroncia      -     *     56 
Acido  sulfúrico       42 
que  coincide  muy  "bien  con  la  fórmula. 

Se  halla  en  cintas  en  capas  de  marga  así  como  el  yeso  ñbros» 
en  arcilla,  y  en  vacia  gris  en  Leogang  en  Salzhurgo. 

Primero  se  Hamo  Scnutzít  por  haberla  llevado  Schutz  del  Xor- 
te-América  á  Alemania. 

11.  Estriada. 
Slrahliger  Zólcstin. — Stront,  sulf.  ñbro-laminaire?  H. 

Blanca  de  leche,  que  se  acerca  rara  vez  á  amarillenta  y  de 
nieve:  en  masas. 

Por  dentro  lustrosa  y  resplandeciente  de  lusti^  de  nácar  que  se 
acerca  poco  al  de  vidrio. 

Textura  estriada  ancha  y  recta,  rara  vez  angosta  y  algo  curva, 
divergente  en  ramilletes  en  ángulos 'muy  agudos. 

Fragmentos  en  astillas  y  cuneiformes. 

Propende  á  formar  barras  gruesas  cuneiformes  (cuyos  extremos 
libres  suelen  estar  confusamente  cristalizados),  y  reunidas  en  otras 
granudas  esquinadas,  grandes  y  bien  claras. 

Las  caras  de  Ks  barras  resplandecientes. 

Fuertemente,  trasluciente,  pasando  á  veces  á  semiti^anspareote. 
P.  3,  78  según  Br. 

Se  cria  en  caliza  compacta  gris  amarillenta  en  el  Valle  de  Fassa 
en  el  Tirol. 

IIL  Testacea. 

Schaliger  y   Saülenformiger  Zolcstin.^ — Stront   sulf.    laminaire 
form.  «determ.,  H. 

De  un  medio  entre  azul  de  eamahe  y  de  leche  obscuro  pasa  por 
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un  lado  k  azul  celeste,  que  se  acerca  al  de  añil,  y  k  gris  aculado 
claro,  y  por  otro  á  blanco  de  leche  y  amarillento,  y  rara  vez  ro- 
jizo, que  tira  á  encarnado. 

Por  lo  común  en  masas,  y  en  los  cristales  de  la  fíg.  140  lam.  20. 
Los  cristales  soil  medianos  y  pequeños,  y  están  adherentes  y 
atravesados,  y  agrupados  en  ángulo  agudo  en  ramilletes. 

Las  caras  o  y  M  rayadas,  las  demás  lisas,  lustrosas  y  resplande-» 
clentes  de  lustre  de  vidrio,  que  tira  á  nácar  en  las  caras  P  y  á  ce- 
ra en  las  demás. 

Por  dentro  poco  lustrosa,  que  llega  á  lustrosa  de  lustre  de  ná- 
car que  se  acerca  al  de  vidrio,  y  otras  veces  al  de  cera  como  en 
la  prismática  de  antes. 

Textura  hojosa  plana  é  imperfecta,  de  triple  crudero  paralelo  á 
la  base,  yk  las  caras  del  prisma  de  104°.  A  veces  se  observa  una 
textura  estriada  ancha  en  la  que  está  en  masas^  ó  transversal  desi^' 
goal. 

Fragmentos  indeterminados  poco  agudos,  rara  vez  romboedros* 
La  que  está  en  masas  tiene  partes  testáceas  delgadas  y  bastante 
planas,  atravesadas  indeterminadamente,  las  cuales  se  adelgazan 
á  veces  hacia  un  extremo  divergiendo  en  cuñas.  Las  caras  de  se- 
paración lisas  y  lustrosas,  casi  resplandecientes. 

Tiene  también  partes  en  barras  gruesas,  derechas  y  cuneifor- 
mes,- que  cuando  asoman  á  la  superficie  terminan  en  cristales. 

La  que  está  en  masas  fuertemente  trasluciente,  los  cristales-  lle- 
gan á  transparentes  de  doble  refracción  y  seguramente  de  dos  ejes 
^omo  la  baritina. 

Blanda  4,  5:  agria:  quebradiza.  P.  de  3,  69  á  3,  88  según  Br. 
La  tcstácea  azul  de  Sintel  en  Vesfalia  según  Hausmann  da  gol- 
peada ó  frotada  olor  fétido,  que  provendrá  de  un  vestido  de  petrb^ 
leo  que  le  hall6  Stromeyer. 

La  cristalizada  chisporrotea:  sobre  carbón  se  funde  á  la  llama 
exterior  en  bolita  blanca  de  leche,  que  cuando  se  trata  á  la  inte- 
rior se  extiende  sobre  el  carbón,  se  descompone,  se  vuelve  infu- 
sible y  deja  una  masa  hepática,  que  después  de  fria  huele  algo  á 
huevos  podridos  resollando  sobre  ella,  y  en  la  lengua  imprime 
un  sabor  hepático  y  punzante.  En  la  hojilla  de  platina  se  disuel- 
ve por  la  mayor  parte  en  ácido  muriático;  evaporando  á  seco  lá 
disolución  y  poniendo  la  sal  en  una  tirita  de  papel  angosta  y  pun- 
tiaguda, mojándola  en  alcool  y  prendiéndole  fuego  se  tiñe  la  lla- 
ma de  rojo  en  los  puntos  de  contacto  con  la  sal:  fenómeno  que  se 
presenta  aun  en  la  baritina  que  tiene  estroncia.  El  b()rax  la  disuel- 
ve con  efervescencia  en  vidrio  claro  que  se  pone  pardo  6  amari- 
llo al  enfriarse,  y  opaco  añadiendo  mas  sulfato.  Con  sal  fosfórica 
96  porta  como  la  estronciana.  Con  sosa  se  hincha,  se  descompone» 
se  mete  en  el  carbón  y  da  una  masa  muy  hepática.  Con  sosa  y  ai* 
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Uza  (la  vidrio  teñido  por  el  sulfuro.  Con  e<«pato  ñaolt  da  vidrio 
claro,  que  se  pone  blanco  de  esmalte  al  enfriarse. 

Composición:  Acido  sulfúrico      -     43,64 

Estroncia  -        -         56,36 

Pertenece  principalmente  á  la  altura  media  de  los  terrenos  de 
capas;  y  así  la  de  Síntel  está  incorporada  con  marga  fétida  en  una 
capa  gruesa  de  pie  y  medio  en  la  jformacion  de  carbón  subordina- 
da á  la  caliza  de  conchas:  allí  se  encuentran  también  ríñones  elip- 
soidales segfan  Hausmann. 

Junto  á  Bristol  parece  que  se  halla  en  cintas  en  caliza.  La  for- 
mación del  Vicentino  en  las  ampollas  de  una  almendrilla  de  arci- 
lla ferruginosa  con  calcedonia,  analcima  &c.  es  muy  diversa  de 
las  otras. 

La  prismática  se  halla  comunmente  con  selenita  y  azufre  en  la 
formación  del  yeso  secundario  y  en  venillas  en  marga  alternando 
con  arcilla  y  selenita  en  bellos  cristales  en  las  minas  de  azufre  de 
Sicilia,  y  en  ol  Lago  Erie  en  Norte-América. 

IV.  Granuda  fina. 

Strontianc  sulfatée  calcarifére,  H. 

Gris  verdosa  y  amarillenta,  pasando  á  veces  la  primera  á  verde 
aceituna. 

En  masas,  y  en  grandes  pedazos  redondos  aplastados,  casi  esfe- 
roidales, resquebrados  en  su  grueso  en  varias  direcciones,  los  coa- 
les parecen  margosos  por  defuera. 

Por  dentro  poco  lustrosa  y  centellante  de  una  especie  de  lustre 
de  nácar. 

Textura  hojoga  imperfecta  pequeña  y  fina,  que  cuando  desapa- 
recen las  partes  granudas  pasa  á  desigual  de  grano  pequeño. 

Fragmentos  romos;  apenas  es  trasluciente  en  los  bordes. 

Semidura,  que  pasa  á  blanda:  poco  agria:  quebradiza.  P.  3^ 
50  de  la  gris  verdosa  según  Br. 

Al  aire  se  descompone  succesivamente  por  sí 'sola. 

Haüy  agrega  aquí  los  cristales  lenticulares  impropios  tomado» 
de  la  selenita,  y  sus  curiosas  formas  de  petrificaciones  marítimasL 

Hace  poca  efervescencia  con  los  ácidos  por  el  poco  carbonato 
de  cal  que  tiene  mezclado  uniformemente  según  Vauquelin  quiea 
8ac6:  Sulfato  de  estroncia    -        -     91,42 

Carbonato  de  cal     -         -  8,33 

Oxido  de  hierro  -         -      0,25 

Por  la  forma  esferoidal  se  parece  á  la  piedj*a  de  Bolonia,  y  por 
■ua  rajas  y  resquebraduras  á  algunos  ojos  de  marg^  y  caliza  ccmu- 
jaacta;  y  así  como  en  laa  grietas  de  estA  hay  espato  calizo^  así  eia 
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ifts  de  la  otra  hay  agujas  pequeñas  y  muy  pequeñas  de  celestina^ 
formando  en  parte  costras. 

Es  un  producto  de  la  tercera  formación  del  yeso  de  Montmar* 
tre  junto  á  París, 


Anhidbita.  Ca  Su*. 

Prismatic   Gypsum-Haloidey    M. — Muriazit  y  Anhidrít,  W. —  , 
Karstenit,  Hausm. — Chaux  anhidro-sulfatée,  H. — Yeso  anhi- 
drO|  ó  sin  agua  de  cristalización, 

I.    Prismática. 

Würflicher  Muriazit,  W.— Würfelspath  6  Spathigcr  Anhidrit— 
Chaux  sulfatée  anhidre  form.  det  et  laminairc,  H. 

Blanca  rojiza,  amarillenta  y  agrisada,  gris  de  perla  que  se  acer- 
ca á  veces  al  rojo  rosado,  de  un  violado  bajo  y  de  un  ipedio  entre 
roja  de  ladrillo  y  encarnada. 

En  masas  y  en  los  cristales  de  la  ñg.  141  lam.  20,  medianos  y 
pequeños,  resplandecientes  y  lustit>sos;  las  caras  T  y  M  lisas,    * 
Ja  P  áspera. 

Por  dentro  también  resplandeciente  y  lustrosa  de  lustre  entre 
vidrio  y  nácar. 

Textura  hojosa  perfecta  y  bastante  plana,  de  cruceros  perfectos 
en  la  corta  y  en  la  larga  diagonal,  menos  perfecto  en  la  base. 

Salta  en  romboedros  poco  oblicuos,  que  se  tenian  por  cúbicos. 

La  que  está  en  masas  tiene  partes  testáceas  delgadas  y  planas, 
reunidas  en  otras  granudas  grandes. 

Semitransparente  y  los  cristales  transparentes  de  doble  refrac- 
ción: rara  vez  se  acerca  k  trasluciente. 

Blanda  de  4  á  4,  25:  poco  agria:  quebradiza.  P.  9,  96  según 
Haüy. 

En  las  pinzas  se  funde  con  diñcultad  al  fuego  de  oxidación, 
dando  esmalte  blanco.  Sobre  carbón  á  un  buen  fuego  de  reduc- 
ción se  descompone,  obra  como  alcalina  sobre  el  papel  de  reac* 
cion  y  da  olor  hepático  humedeciéndola.  En  bórax  se  disuelve 
con  efervescencia  en  vidrio  transparente,  que  al  enfriarse  se  pone 
amarillo  claro  ú  obscuro:  agregando  yeso,  se  vuelve  pardo  y  opa- 
co al  enfriarse.  Con  los  demás  ñindentes  obra  como  la  cal  pura. 

Con  espato  flúor  se  funde  fkcilmente  en  glóbulo  claro  que  al 
enfriarse  se  pone  blanco  de  esmalte,  y  conunuando  el  soplo  SQ 
hincha  y  se  vuelve  Infusible. 

Por  un  efecto  particular  sitrae  con  el  tiempo  el  agua,  y  pierda 
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su  transparencia  y  parte  de  su  dureza  y  peso,  acensándose  al  yeao 
común,  con  el  que  se  cria  por  lo  común  especialmente  en  crista* 
litos  que  cubren  las  rajas,  que  le  atraviesan  en  todas  direcciones; 

Íero  ios  cruceros  distinguen  esta  substancia  descompuesta  que 
laUy  Ham6  chaiix  suifuUe  épighie  de  la  selenita.  Esta  mudan- 
za es  la  inversa  de  la  que  sufre  la  sal  de  Gláuber  y  otras  que  pier- 
den su-agua  de  cristalización  al  aire,  en  lugar  de  atraerla  como 
ella. 

En  Aussee  en  Estiria  se  halla  en  hermosos  grupos:  se  cria  en 
las  minas  de  sal  gema  con  arcilla,  sal  gema,  &c.,  y  en  vetas  meta* 
)icas  en  Kápnik  en  Ungria,  en  Hesse  y  el  Harze. 

II.  Granuda. 

Anhidrit,  W. — Ebrniger  Anhidrit. — Chaux  sulf.  aniiydre  lamd- 
lairc,  H. 

Azul  de  esmalte,  que  tira  á  veces  á  blanco  de  leche  obscuro. 

En  masas  y  en  fragmentos.  Por  dentro  lustrosa,  rara  vez.  poco 
lustrosa  de  una  especie  de  lustre  de  nácar. 

Textura  hojosa  imperfecta  y  curva  de  un  solo  crucero  clara: 
solo  la  de  Hesse  tiene  los  tres  de  la  anterior.  La  de  Tiede  en 
Brunswich  es  estriada  angoslg  y  recta  divergente  en  ramilletes; 
y  la  que  está  en  fragmentos  pasa  de  estriada  paralela  á  fibrosa 
gruesa. 

Fragmentos  poco  agudos.  Siempre  tiene  partes  granudas  me? 
dianas  y  pequeñas,  aunque  confusas  por  estar  incorporadas. 

Trasluciente:  algo  mas  dura  que  el  espato  calizo. 

Poco  agria:  poco  resistente.  P.  de  2,  94  á  2,  95. 

Su  análisis  dio  á  Kláproth:  Cal  -        -    42 

Acido  sulfúrico     57 
Oxido  de  hierro      0,U) 

Se  halla  en  las  salinas,  6  en  la  formación  primera  de  yeao  eu 
capas  6  embutida  en  pequeñas  porciones  en  el  yeso  gris  como  ea 
Suiz  y  Friedricksthal  en  Wirtemberg,  6  en  grandes,  y  en  chapas  de 
pie  y  medio  de  largo  y  desde  algunas  lineas  hasta  5  pulgadas  de 
grueso,  en  yeso  mezclado  con  arcilla  y  sal,  y  solo  cerca  de  la  su- 
perficie donde  todavia  no  hay  sal  gema,  piies  á  mayor  profundidad 
donde  están  las  capas  gruesas  de  sal  no  hay  ningún  vestigio  de 
ella.  Sin  embargo  se  halla  en  Osterode  en  el  Harze  en  el  2SecA- 
stein  6  caliza  alpina,  y  también  en  vetas  con  galena,  como  en 
Bleiberg  en  Carintía,  que  son  seguramente  de  fprmacioq  mas  an- 
tigua que  la  del  yeso  en  capas,  y  en  Leogang  en  Salzburgo  eq 
pequeños  trozos  horizontales  y  angostos  en  caliza  de  transición  al- 
ternando con  metales  de  cobrej,  y  según  Wálchner  en  lajas  subor- 
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d¡  nielas  á  la  mica-pizarra  en  San  Godardo^  de  suerte  que  parece 
de  todas  formaciones. 

Recibe  buen  puliniento,  y  se  usa  en  varios  adornos  que  se4ian 
de  resguardar  del  aire,  porque  con  el  tiempo  se  destiñe  el  bello 
azul,  y  aun  toda  ella  se  descompone  atrayendo  la  humedad. 

III.  Piedra  de  tripas.* 

Gekrostein  6  pierre  de  tripes,  W. — Chaux  sulf.  anhydre  concre* 
tionnée  contournée,  H. 

De  color  blanco  de  leche  obscuro:  en  masas. 

Por  dentro  poco  lustrosa,  que  á  veces  se  acerca  á  centellante, 
de  lustre  de  nácar,  que  se  acerca  poco  al  de  vidrio. 

Textura  astillosa  pequeña  y  fína:  fragmentos  algo  romos. 

Partes  separadas  testáccas  gruesas  encorvadas  k  modo  de  intes- 
tinos, que  se  pudieran  mirar  como  una  ñgura  particular. 

Fuertemente  trasluciente  en  los  bordes,  que  se  acerca  á  veces  á 
trasluciente. 

Casi  semidura.  P.  2,  85  según  Kl&proth. 
Se  cria  en  las  salinas  de  Polonia,  y  su  figura  indica  una  forma* 
cion  irregular^ 

Algunos  la  agregan  á  la  siguiente. 

IV.  Compacta. 

Dichter  Anhydrlt — Chaux  sulf.  anhydre  compacte,  H, 

Gris  azulada,  blanca  agrisada,  de  un  medio  entre  gris  de  humo 
y  cenicientp,  y  entre  este  y  rojo  de  ladrillo:  estos  colores  suelen 
estar  en  manchas. 

£n  masas:  por  dentro  de  centellante  ¿  mate. 

Textura  astillosa  gruesa  6  fína,  aue.pasa  á  igual  y  á  hojosa  gra- 
nuda fina;  la  genersd  á  veces  concoidea  plana. 

Fragmentos  poco  agudos:  poco  trasluciente;  la  roja  solo  en  los 
bordes. 

Blanda,  que  se  acerca  á  semidura:  algo  resistente;  la  roja  poco: 
en  lo  demás  conviene  con  las  anteriores. 

P.  2,  90  de  la  blanca  de  Eisleben  según  Rose,  y  9,  96  de  la  ^o^ 
ja  según  Br. 

*  Se  llamó  mí  por  U  forma  4t  intestinos  i|ue  toman  con  sus  Tueltas  las  par- 
tas separadas. 
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£1  mismo  Rose  analizó  la  de  Eisleben  y  hallé: 

Cal  -  -  -  -  41,48 
Acide  sulfúrico  -  56,28 
Acua  -         -         -       0,75 

Según  mi  amif^o  Frelesleben  se  halla  en  la  formación  del  yeso 
en  Eisleben,  en  capaá  6  en  trozos  mayores  6  menores  embutidos 
en  yeso,  y  son  bastante  puros  ó  están  penetrados  de  piedra  fétida. 

En  el  año  de  1816  era  Br.  mas  escrupuloso  que  siete  años  des- 
pués, y  queria  que  el  f6sil  de  Eisleben  por  su  textura  -granuda  fi- 
na y  partes  separadas  consiguientes,  por  su  trasluciencia  y  mayor 
cohesión,  y  por  la  propiedad  de  sonar  en  chapas  delgadas  se  agre- 
gase á  la  anhidrita  granuda,  y  la  roja  á  la  ñbrosa:  ahora  ya  ni  mien- 
ta tales  especies  en  su  género  •^nht/drin'Spath,B\  que  solo  subor- 
dina una  especie,  la  anhidrita;  y  por  una  inconsecuencia  que 
no  concibo  le  da  al  yeso  cuatro  especies  y  dos  subespecies,  quo 
^ran  variedades  y  suvariedadcs,  6  cosa  semejante. 

V.    FlBBOSA. 

De  color  rojo  de  ladrillo  y  de  sangre  claro. 

En  masas  en  una  especie  de  cintas,  caíi  como  la  al^gonia. 

Por  dentro  poco  lustrosa  de  lustre  de  nácar,  que  se  acerca  poco 
al  de  vidrio. 

Textura  fíbrosa  gruesa  paralela,  por  lo  común  recta,  rara  vea  al- 
go curva:  cuando  se  acerca  á  compacta  -pasa  su- textura  á  la  de  a8-> 
tillas  largas. 

Fragmentos  en  astillas:  fuertemente  trasluciente  en  los  bordes. 

Blanda:  poco  agria:  quebradiza.  P.  3  según  Br. 

Sus  relaciones  geogn6sticas  son  las  mismas  y  su  color  la  distin^ 
gue  de  todos  los  fósiles  fibrosos  semejantes. 

VI.  VüLPINITE. 

Blanco  agrisado  con  venas  de  gris  azulado:  en  masas. 

Por  dentro  resplandeciente?  textura  hoJoSa,  de  triple  crucero 
«egun  dicen. 

Fragmentos  romboedros:  partes  separadas  granudas. 

Trasluciente  en  los  bordes:  blando:  agrio:  quebradizo.  P.  2, 
87  de  Haüy. 

Echado  sobre  ascuas  es  algo  fosfórico,  y  se  funde  al  soplete  fit- 
cilmente  en  esmalte  blanco  y  opaco. 

Tiene  según  Vauquelin:  Sulfato  de  cal  93 

Siliza      -    -       8 

Se  halla  en  caliza  granuda  hojosa  acompañado  de  cuarzo  y  k. 
yecea  de  azufre  en  Vulpino  en  Italis^ 


ftor 

Toma  buen  pulimento  y  lo  usan  para  mesas,  j  adornos  de  chi-« 
meneas;  los  artistas  de  Pérgamo  y  de  Milán  lo  llaman  marmo 
Bardiglio  di  Bérgamo  y  Bournon  Bardiglione. 

Según  Beudant  se  hallan  grandes  masas  de  anhidrita  en  la  raya 
de  separación  de  los  terrenos  de  cristalización  y  de  deposito,  como 
el  los  llama,  6  de  las  montañas  de  transición  y  de  capas,  y  proba- 
blemente fué  formada  como  el  yeso  por  la  acción  de  vapores  sul- 
fúreos sobre  la  cal ;  y  así  no  forma  capas  continuas  que  pasen  de 
la  falda  de  una  montaña  á  la  de  la  opuesta,  sino  depósitos  parciales 
engastados  en  las  rocas  en  el  declive  de  las  montañas^ 


Yeso.  Ca  áu'*  +  2  Aq. 

Prismatoidal    Gipsum-Haloide,    M. — Gyps,    Praoeneis,   W,— 
Chaux  sulfatée  6  cal  sulfatada,  H. 

I.  Espático  (Selenita). 

Principalmente  blanco  agrisado,  de  nieve,  verdoso  y  amarl- 
Uento:  óel  agrisado  pasa  á  gris  de  humo  y  amarillento,  y  del  blan- 
co amarillento  á  amarillo  de  cera  y  de  ocre  claro  y  á  pardo  cetri- 
no. A  veces  teñido  de  pardo  obscuro  por  la  piedra  fétida  con  que 
está  mezclado. 

En  masas,  y  en  los  cristales  de  la  fig.  107  lam.  16. 

Tiene  grande  propensión  á  formar  gemelos  de  ejes  paralelos 
adheridos  por  los  truncamientos  x  en  forma  de  flechas,  6  inclina- 
iios  por  las  caras  /  en  forma  de  lentes. 

Los  prismas  son  muchas  veces  largos  y  en  agujas:  varían  des- 
de muy  grandes  hasta  muy  pequeños  embutidos  solitarios  y  agru- 
pados, 6  adherentes  en  estrellas  y  en  grupos. 

Las  caras  /  y  P  rayadas  verticalmente:  las  /  y  la  o  por  lo  co- 
mún redondeadas,  lo  que  da  origen  á  las  formas  lenticulares,  cuan- 
do desaparecen  de  la  combinación  las  y  y  P. 

Por,  fuera  resplandeciente,  solo  las  caras  rayadas  y  ásperas  poco 
lustrosas:  la  textura  principal  paralela  á  P  resplandeciente  y  es- 
pejada de  lustre  de  nácar:  la  transversal  de  lustrosa  á  poco  lus- 
trosa de  lustre  de  vidrio.  « 

Textura  principal  hojosa  perfecta  y  plana,  aunque  á  veces  algo 
curva,  de  crucero  perfecto  en  la  dirección  de  P  6  de  la  corta  día- 
({onal,  y  menos  claro  en  la  dirección  de  loa  truncamientos  de  x 
yz. 

Fragmentos  romboedros  con  dos  caras  opuestas  espejadas,  y  las 
otras  cuatro  rayadas  y  lustrosas. 

La  que  estíi  en  masas  no  tien^  partes  separadas,  6  las  tiene  gra- 
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nudas,  grandes  j  medianas,  que  á  veces  se  inclinan  á  teslkceas 
gruesas,  con  caras  de  separación  'ásperas. 

Transparente  de  doble  refracción;  solo  las  variedades  obscuras 
ae  acercan  á  traslucientes. 

Muy  blanda  de  1,  75  á  3,  85;  el  menor  grado  en  las  caras  P, 
y  el  mayor  en  la  arista  xi  also  d6cil:  poco  resistente. 

Las  laminas  delgadas  flexibles  en  las  aristas  de  intersección  de 
P  con  o  y  con  la  cara  de  truncamiento  de  la  arista  z.  P.  2,  32  se- 
gún Br. 

A  un  grado  bien  ligero  de  mscntacion  pierde  su  agua  y  se 
vuelve  desmoronadizo  pudiéndose  convertir  fácilmente  en  polvo 
ñnisimo:  mezclado  con  agua  se  calienta  este  polvo,  y  se  endure- 
ce tomando  una  forma  sólida  muy  ventajosa  para  vaciar  estatuas, 
bajos  relieves  y  otras  cosas. 

Da  agua  en  el  matracito,  y  se  pone  blanco  de  leche,  y  luego  se 
porta  como  la  anhidrita. 

Según  Bucholz  está  compuesto  de:  Cal    -         -         -     33 

Acido  sulfúrico        46 
Agua  -         -     21 

que  coincide  muy  bien  con  la  fórmula. 

En  la  mas  antigua  formación  del  yeso  en  capas,  que  es  la  de  la 
marga  roja^  y  arenisca  abigarrada,  se  halla  la  selenita  en  grandes 
trozos  de  20  á  30  pies  de  largo,  de  partes  granudas  grandes  y  me- 
dianas, blanca  y  pura,  6  mezclada  intimamente  con  piedra  fétida 
6  betún,  de  donde  proviene  su  color  gris  de  humo;  su  cristaliza- 
ción en  lentes  es  la  mas  común :  rara  vez  forma  la  blanca  capas 
propias,  y  á  veces  atraviesa  la  gris  obscura  á  las  demás  especies 
en  cintas  en  todas  direcciones.  Estas  observaciones  son  de 
Freiesleben.  En  todas  las  montañas  de  sal  se  cria  muy  hermosa. 

Mas  escasa  es  en  la  segunda  formación  de  yeso  que  es  la  oolíti- 
ca;  y  vuelve  ¿  abundar  en  la  tercera  de  Montmartre  junto  á  París 
en  las  mas  hermosas  lentes  gemelas.  Tampoco  es  estraña  en  las 
capas  de  carbón  pardo  de  los  terrenos  de  acarreo,  y  como  matriz 
de  vetas  la  mas  nueva  abunda  en  Guanajuato  y  en  la  Baja  Ungría. 
Los  grandes  cristales  de  Tasco  con  plata  dendritica  en  su  interior 
son  curiosísimos.  Aun  se  forman  cristales  en  los  terreros,  y  en  las 
labores  antiguas  6  labrados  viejos  especialmente  de  las  montañas 
de  yeso,  6  cuando  concurren  con  la  caliza  piritas  que  se  descom- 
ponen. 

Se  usa  para  hacer  el  alabastro  artificial  y  el  estuco,  y  mejor  que 
las  demás  especies  para  bustos,  estatuas,  medallas,  &c.  y  tam- 
bién para  algunos  vidrios  y  porcelanas:  ella  misma  servia  k  los  an- 

*  Mame9  iritéet  de  los  frjinceset  j  Keufter  de  los  alemanes^  que  «a  unafor> 
macion  de  arenisca  y  mar|^s  rojas  y  verdes  en  capas  de  un  ^^eso  inmensa 
en  Stuttgard,  que  descansan  sobre  la  oaliza  de  conchas  y  están  cubterus  por 
el  lío*. 
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tigaofl  como  á  no80tro«  loe  cristales^  y  el  primer  iríVernáeülo  cié 
plantas  que  invebtó  Tiberio,  estaba  cubierto  de  selenita. 

11.  Granudo  hojoso. — Phengites,^ 

Por  lo  común  blanco  agrisado,  amarillento,  de  nieve  y  rojizo': 
del  primero  pasa  á  sris  de  humo  y  ceniciento,  que  se  acerca  al 
negro  agrisado:  del  blanco  rcuizo  á  rojo  encarnado  y  de  sangre  y 
rara  vez  á  rojo  de  ladrillo;  y  del  amarillento  á  amarillo  de  topacio 
y  de  cera,  y  á  gris  amarillento.  Por  lo  común  de  un  color  solo, 
aunque  también  con  venas,  cintas  y  manchas. 

Eln  masas  en  capas  enteras^  y  rara  vez  en  pequeñas  lentes  cóni'- 
cas  agrupadas,  de  superficie  áspera  casi  encostrada. 

Por  dentro  lustroso  y  poco  lustroso,  que  confina  con  centellan- 
te de  lustre  de  nácar. 

Textura  hojosa  de  un  solo  crucero  claro:  rara  vez  en  estrías 
ancbas  6  angostas  y  cortas,  divergentes  eq  estrellas  y  ramilletes. 

Fragmentos  romos.  El  granudo  en  masas  tiene  partes  granudas 
esquinadas  de  todos  tamaños,  las  cuales  á  veces  por  su  finura  y 
pérdida  de  lustre  forman  el  paso  al  yeso  compacto:  el  estriado 
propende  á  formar  barras  cortas,  cuneiformes,  gruesas  6  delgadas. 

Las  variedades  claras  fuertemente  traslucientes,  las  obscuras 
poco:  raspadura  blanca. 

Muy  blando:  algo  dócil:  poco  frió.   P.  2,  28  según  Br. 

Del  yeso  en  capas  señalaba  Wérner  cuatro  formaciones:  la  pri- 
mera del  granudo  con  piedra  fétida,  selenita,  anhidrita,  cristales 
(¿mbutidotf  de  cuarzo  y  aragonia,  y  aun  á  veces  azufre  y  carbón 
mineral,  y  en  general  con  sal  gema  sobre  la  mas  antigua  caliza  de 
capas.  La  caracterizan  las  cavernas  como  en  la  caliza  en  forma  de 
laberinto,  que  se  extienden  á  muchas  leguas,  y  contienen  greda  y 
T68tt>9  de  cuerpos  orgánicos  diluvianos  de  Búckiand.  La  caverna 
de  Kostriz  junto  á  Gera,  y  otras  de  Francia  é  Inglaterra  contienen 
cráneos  y  huesos  de  rinocerontes,  hienas,  ciervos,  caballos,  bue-'' 
yes  y  otro<r,  y  aun  restos  humanos,  que  no  son  contemporáneos 
con  el  yeso,  sino  posteriores.  La  segunda  que  es  la  propia  del  ye- 
so fibroso  se  sigue  á  la  arenisca  abigarrada  y  tiene  mucha  afinidad 
con  la  arcilla.  La  tercera  6  la  amarilla  es  muy  notable  por  las  huesos 
de  cuadrúpedos  terrestres  que  se  encuentran  en  ella,  en  Mont- 
martre  junto  á  Paris,  cuyas  es|>ecies  ya  no  existen,  y  la  cuarta  en 
que  están  embutidas  las  boracinas  está  en  relación  con  la  forma-^ 
cion  de  la  creta.  En  el  día  con  mas  razón  se  juntan  las  dos  prU 
meras  en  la  formación  de  la  marga  roja  y  arenisca  abigarrada,  y 
la  segunda  es  la  de  la  oolita  debajo  de  la  creta,  y  la  tercera  la  de 
Mootmartre.  El  que  está  mezclado  con  mica  en  las  montañas  pri- 
mitivas de  Airólo  en  San  Godardo  donde  las  lajas  de  yeso  granix* 
de  Maceo  puro  que  se  descomponen  parecen  un  campo  nevado  no 

4H 
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Inei'ecerá  ser  una  formacioa  por  su  potca  generalidad:  uaos  la 
creen  de  yeso  primitivo,  otros  de  transición. 

Sirve  para  mejorar  los  terrenos  en  que  ae  siembra  alfalláy  lino, 
&c. ,  aunque  muy  poco  para  el  cáñamo^  y  en  loa  prados  húmedos 
y  pantanosos,  en  estado  natural;  mejor  calcinado  y  pulverizado. 
El  natural  con  el  nombre  de  alabastro  sirve  para  vasos,  cajas,  co- 
lumnas, y  después  de  pulido  se  distingue  del  mármol  por  la  me- 
nor sensación  de  frió  que  excita  tocándolo.  Dicen  que  los  anti- 
guos usaban  el  blanco  en  sus  templos  para  tapar  las  luces  por  el 
resplandor  misterioso  que  se  esparcía  en  ellos,  que  aeria  semejan- 
te al  de  nuestras  bombillas.  La  galería  en  que  se  paseaba  Donii- 
ciaoo  estaba  forrada  de  láminas  de  este  6  de  üéngites  para  ver  lo 
que  pasaba  por  detras. 

III.  Fibroso. 

Chaux  sulphatée  ñbreuse  conjointe,  H. 

Blanco  agrisado,  amarillento,  de  nieve  y  rojizo,  rojo  encarna- 
do y  aun  de  ladrillo,  y  pocas  veces  gris  de  humo  y  amarillento. 

En  masas,  6  mas  bien  en  cintas  de  varios  gruesos,  muy  ran 
vez  denticular,  con  la  superficie  rayada  á  lo  largo. 

Por  dentro  poco  lustroso,  que  se  acerca  á  veces  á  lustroso  de 
lu8ti*e  de  seda  ó  de  nácar. 

Textura  fibrosa  gruesa  6  fina  siempre  paralela,  por  lo  coman 
recta,  rara  vez  curva:  en  México  es  muy  común  el  de  textuia 
transversal  hojosa  curva  que  corta  k  la  primera  casi  perpendicn- 
larmcnte:  fragmentos  en  astillas. 

Trasluciente  á  veces  fuertemente,  y  en  lo  demás  conviene  con 
el  anterior. 

Es  el  que  domina  en  la  segunda  formación  de  Wérner,  atrare- 
sando  en  cintas  ea  todas  direcciones  á  la  arcilla  que  es  comui- 
mcnte  roja. 

IV,  Compacto. 
Chaux  sulphatée  compacte,  H. 

Blanco  amarillento,  rojizo  y  agrisado,  del  que  pasa  á  gris  ceon 
ciento  y  de  humo,  y  del  blanco  amarillento  al  gris  amarillento: 
de  un  color  solo  6  de  varios  en  cintas  y  manchas. 

En  masas,  rara  vez  diseminado:  por  dentro  varia  de  poco  cen- 
tellante á  mate. 

Textura  astillosa  fina,  que  pasa  por  un  lado  á  desigual  de  grano 
fino,  y  por  otro  á  igual,  y  aun  se  acerca  á  hojosa. 

Fragmentos  algo  romos:  trasluciente  en  los  bordes,  que  se 


611 

acerca  á  veces  á  traduciente,  y  en  lo  demás  conviene  con  el^a- 
tertor. 

Parece  qoe  pertenece  á  la  primera  formación  del  yeso  de  Wér- 
ner,  en  la  caal  estfr  acompañado  de  piedra  fétida. 

Es  mas  escaso  de  lo  que  se  piensa,  pues  se  reputa  muchas  ve-» 
cea  por  compacto  el  granudo  de  partes  separadas  muy  ñnas. 

V.  Terroso. 
Chaux  sulphatée  terreuse,  H. 

Blanco  amarfllento,  que  rara  vez  se  acerca  á  agri«aáo. 

Desmoronadizo,  que  consta  de  partículas  poco  centellantes,  es- 
camosas finas,  que  se  acercan  á  veces  á  pulverulentas,  sueltas  6 
mas  6  menos  coherentes,  que  tiznan  poco,  y  son  finas  y  iridas  al 
tacto  y  apretadas  parecen  almidón:  ligero,  casi  flotante. 

Se  halla  en  la  superficie  de  las  montañas  de  yeso,  en  ojos  y  en 
las  cavernas,  mas  comunmente  en  la  segunda  formación  de  Wér» 
ner  subordinada  k  la  de  arcilla  y  arenisca  de  Freiesleben. 

Sirve  para  abonar  los  tárenos.  El  nombre  de  Himmehmehly 
6  faarina  del  cielo  es  una  muestra  de  la  poca  crítica  de  los  antiguos 
eq  estas  materias. 

VI.  Espumoso, 
Chaux  sulphatée  niviforme,  H. 

Blanco  amarillento  y  de  nieve:  en  masas  y  diseminado. 

Por  dentro  poco  lustroso  de  lustre  de  nácar. 

Textura  hojosa  escamosa  pequefia:  fragmentos  romos. 

Opaco,  á  lo  sumo  poco  trasluciente  en  los  bordes. 
'  Muy  blando,  pasando  á  desmoronadizo:  dócil:  muy  quebradi- 
zo y  ligero. 

Se  halla  con  selenita  y  yeso  compacto  &c.  en  Monmartre  jan* 
tQ  á  París. 


Olauberta.  Na  Su*  +  Ca  Su». 

Prismatic    Brithyne-Salt,*    M, — Brongniartin,    IiEOi^HARn, 
Glauberite,  H.  y  Beudant. 


ñí» 

Blanca  amarilleuta  y  agrisada:  0o]o  en  los  cristales  de  k  fig. 
143  lam.  20,  que  son  un  prisma  romboidal  oblicuo. 

Las  caras  P  e  y  é  rayadas  paralelamenle  á  sus  aristas  de  combi- 
nación: las  caras  M  M'  ásperas  6  lisas  y  lustrosas:  lustre  entre  vi- 
drio y  cera. 

Crucero  perfecto  paralelo  á  la  cara  P:  imperfecto  6  intemim- 
pido  por  la  textura  concoidea,  paralelo  á  las  caras  M  M'. 

De  semitransparente  á  trasluciente.  Blanda  de  3,  5k  4,  5.  P. 
de  2,  5  á  2,  7. 

Metida  en  agua  pierde  su  transparencia  y  sacándola  no  la  reco- 
bra, sino  que  la  corteza  blanca  que  había  adquirido  se  deshace  en 
polvo,  y  quitándoselo  aparece  el  niicleo  fresco:  propiedad  exclu- 
siva de  la  glaul)eria.  Para  conservarla  es  menester  guardarla  de 
toda  humedad,  y  para  esto  se  lava  en  alcool,  y  se  seca  pronta- 
mente. 

Chisporrotea  con  fuerza  en  el  matracito,  y  da  muy  poca  agua, 
y  al  empezar  á  rusentarse  se  funde  en  vidrio  claro  que  no  despide 
nada  de  volátil.  Sobre  carbón  se  blanquea  al  comenzar  á  soplar, 
y  se  funde  fácilmente  én  gl6bulo  claro,. que  se  pone  opaco  al  en- 
friarse. Al  fuego  .de  reducción  se  cuaja  y  se  vuelve  hepática:  el 
sulfuro  de  sosa  se  mete  en  el  carbón,  y  la  cal  queda  arriba  en  for- 
ma de  bolita  blanca.  En  bórax  se  disuelve  con  mucha  eferresces- 
cia  metiéndose  la  masa  en  el  carbón.  La  sal  fosfórica  da  también 
con  efervescencia  vidrio  blanco  de  leche.  Con  espato  flúor  se  fun- 
de como  el  yeso.  La  sosa  la  descompone:  la  masa  hepática  se 
mete  en  el  carbón  y  queda  la  cal. 

Consta  según  Brongniart  de:  Sulfato  de  cal      •         -    49 

Sulfato  de  sosa         -         51 
ó  de  un  átomo  de  cada  uno. 

Los  cristales  están  sueltos  ó  agrupados  indeterminadamente  en 
lo  interior  de  la  sal  gema  ó  arcilla  salada  en  Villa-Rubia  junio  &  Oea- 
ña  en  Castilla  la  nueva,  y  después  se  han  hallado  en  sai  gema  azul 
en  Aui>see  en  la  Austria  superior. 


Sulfato  de  potasa.  K  Su'. 

Sulphate  of  Potash. — SchwefelsaQres  Kali. — ^Aphthalose  ó  inalte-. 
rabie,  Beudant. 

En  masas  cristalinas:  de  lustre  de  vidrio  que  se  inclina  ti  de 
cera:  textura  concoidea  y  desigual:  de  transparente  á  trasluciente: 
raspadura  algo  lustrosa. 

Su  disolución  acuosa  da  un  precipitado  amarillo  con  el  cloruro 
de  platina. 


ei8 

Tiene:  Potasa      -         -         -        -     54^1 

Acido  sulfárico       -         -         45,9 
Se  halla  en  el  Vesuvio. 


Masc ANIÑA.  <      *     ^       ^-2  Su»  4-  2  Aq. 

I  amoniaco   f  ^         h 

Maskagnin.-^Sulphate  of  Ammoniac,  y  Mascagniae. 


ateo   I 


Gris  amarillenta  y  amarilla  de  limón:  en  forma  estalactitlca  y. 
harinosa:  textura  desigual:  de  semitransparente  á  opaca. 
Tiene:  Amoniaco        .         •         -     22,7 

Acido  sulfárico     -         -         53,3 
Agua      -         .         -         •    24,0 
Se  halla  en  eflorescencia  en  el  Vesuvio,  en  el  Etna,  y  junto  á 
Puzzuolo  y  disuelta  en  las  lagunas  de  Toscana. 


Sal  catártica.  Mg  Su'  +  6  Aq, 
* 
Prismatic  Epsom-Salt,  M. — Halotrichum  en  parte. — Magnesio 
aulphatée,  H. — Epsomite,  Beudant. — Magnesia  sulfatada  y 
sal  de  la  higuera. 

De  color  blanco  6  amarillo  claro:  en  racimos,  arriñonada,  en 
costras,  y  en  madejas  gruesas  con  hebras  de  algunos  pies  de  largo, 
blancas  y  de  lustre  de  seda  perfecto  en  Calatayud  en  España. 

En  prismas  rombales  de  90^  3S',  truncados  en  las  aristas  late- 
rales agudas  y  apuntados  con  4  caras  puestas  sobre  las  del  prisma, 

truncadas  las  aristas  del  apuntamiento.  Las  caras  M  k  veces  y 
as  o  siempre  rayadas  á  lo  largo,  las  demás  lisas  y  planas. 

De  lustre  de  vidrio,  y  de  nácar  si  el  agrupamiento  es  en  barras, 

Cnicero  perfecto  en  la  dirección  de  la  corta  diagonal  o,  y  solo 
yestigios  del  en  las  caras  del  prisma  M. 

Textura  concoidea:  de  transparente  á  trasluciente. 

Blanda  casi  4  según  Br.  P.  1,  75.  Sabor  salado  amargo. 

En  el  matracito  da  mucha  agua  que  no  es  acida.  La  ¿1  se  fun* 
de  y  ya  no  se  muda  á  la  temperatura  en  que  se  derrite  el  vidrio: 
se  calienta  y  endurece  echándole  una  gota  de  agua.  Calentando  la 
sal  sin  agua  sobre  carbón  6  en  las  pinzas  se  funde  de  nuevo.  So- 
bre carbón  á  cierto  grado  de  calor  ca9i  de  un  golpe  se  enciende  y 
fe  mantiene  luminosa  todo  el  tiempo  que  se  sopla  sobre  ella:  en 
este  estado  es  infusible  y  ha  perdido  su  ácido  sulfárico.  Puesta 
jiobre  papel  de  femambuco  humedecido  6  de  tornasol  enrojecido^ 
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•  k 


ftl4 

comunica  á  entrambos  el  color  azul.  Con  bbrax  y  sal  fosf  Grica  se 
porta  como  la  magnesia.  Se  hincha  con  la  sosa  sin  fundirse,  y  la 
masa  toma  olor  hepático  cuando  se  humedece.  Con  la  disolución 
de  cobalto  da  un  bello  color  rosado  pero  bnjo. 

Según  Mittscherlich  tiene:   Magnesia    -         -         -^     16,6 

Acido  sulfúrico  -         32,2 

Agua  ...     51,2 

La  de  Araeon  está  mezclada  con  1,  35  de  sulfato  de  sosa  según 
Oonzalez  y  GÍarcia  de  Teran;  6  también  según  un  análisis  antiguo 
de  Proust 

Se  florece  en  tiempos  secos  en  las  paredes  de  los  edificios,  so- 
bre las  lajas  de  pizarra^  y  otras  rocas  magnesianas,  en  las  cavernas 
de  yesoy  y  en  los  labrados  antiguos  de  algunas  minas,  y  está  di- 
suelta en  muchas  aguas  minerales.  Aquí  pertenece  según  Kláp- 
roth  el  Halotrichum  6  sal  capilar  de  Idria  en  Carniola. 
**  Abunda  en  las  cercanías  de  Cuautla  de  Amilpas^  y  se  usa  en  la 
medicina,  y  para  sacar  magnesia. 


PoLiHALiTA.  K  Su»  -f  Mg  Su'  +  2  Ca  Su"  +  2  Aq. 
Polyhality  Stromeyer,  6  muchas  sales. 

Haidinger  en  el  tomo  7  del  Diario  de  las  ciencias  de  Edimbur- 
go del  año  de  1827  la  describe  como  sigue: 

Color  encarnado  muy  bajo,  casi  amarillento,  y  de  ladrillo,  y 
gris  de  perla  y  de  humo. 

En  prismas  ejcágonos  muy  aplastados,  que  parecen  tablas  oblon- 
gas: el  ángulo  de  Tas  caras  angostas  que  parecen  de  biselamiento 
casi  de  115^;  el  de  estas  con  las  anchas  casi  de  122^  30'.  Los  cris- 
tales eran  tan  pequcHos  que  solo  con  un  micjoscopio  compuesto 
se  pudo  distinguir  su  forma.  Las  masas  presentaban  caras  estria- 
das de  composición,  6  en  el  lenguaje  de  Wérner  partes  en  barras 
muy  delgadas  6  estrias,  que  se  ven  también  en  los  cristales,  su- 
pongo que  á  lo  largo,  y  de  lustre  de  seda. 

El  crucero  era  en  la  dirección  de  las  caras  angostas  del  mismo 
ángulo  de  115^  próximamente:  la  textura  transversal  astillosa  y 
desigual. 

Su  dureza  era  de  3,  5  §i  4,  mayor  que  la  de  la  sal  gema:  esta 
era  también  la  de  las  masas  fibrosas  de  un  rojo  obscuro. 

El  P.  de  estas  mismas  2,  77  que  se  acerca  bastante  al  de  Strq- 
meyer  2,  76.  El  sabor  es  muy  débil  y  tiene  mas  de  amargo  y  as- 
tringente que  de  salado,  el  cual  se  debe  á  la  sal  gema  con  que  es- 
tá mezclada. 

Su  disolubiliila^  en  el  agua  es  muy  poca.  ^  la  Jlama  de  una 


Tcla  se  derrite  en  glóbulo  opaco.  Da  agua  en  el  maitracito  y  so  co- 
lor rojo  se  pone  descolorido.  Sobre  carbón  se  funde  en  bola  c^- 
ca  y  rojiza,  que  á  la  llama  interior  se  cuaja,  se  blanquea  y  se 
ahueca,  y  da  un  sabor  salado  y  algo  hepático.  En  bórax  se  disuel- 
ve con  mucha  efervescencia  y  da  después  que  se  sopla  un  rato  vi- 
drio claro,  que  al  enfriarse  se  pone  rojo  obscuro  sin  perder  su 
transparencia:  añadiendo  mucha  polihalita  es  como  se  pone  el  vi* 
drio  opaco  en  frió.  La  sal  fosfórica  da  vidrio  claro  y  blanco:  pa- 
ra que  se  ponga  opaco  es  menester  añadir  mucha  sal.  La  sosa  la 
descompone  y  da  una  masa  terrosa,  que  al  fueso  de  reducción  se 
pone  amarillenta  por  el  sulfuro  que  tiene  mezclado.  Con  el  espa- 
to ñuor  da  glóbulo  opaco. 

Está  compuesta  según  Stromeyer  de: 

Sulfato  de  potasa    -  -    27,03 

Sulfato  .de  cal      -         -  44,74 

Sulfato  de  magnesia  -    20,03 

Agua           -         -         -  5,93 
Sulfato  de  oxídulo  de  hierro  0,29 

Peróxido  de  hierro      -  0, 1 9 

Cloruro  de  magnesia  -       0,01 

Cloruro  de  sosa            -  0^19 

Se  halla  en  Aussee  en  la  Austria  superior  con  anhidrita,  yeáo, 
y  sal  gema. 

Las  masas  eran  demasiado  homogéneas  y  cristalinas  para  pre- 
sumir que  fuesen  mezcla  de  sales,  y  no  una  combinación  químicd. 


Blepia. — ^Blddit,  John. 

Roja,  en  masas,  fibrosa  fina  y  blanda.  Consta  según  John  áe 
Sulfato  de  magnesia         -        -        -        -    36,66 

Sulfato  de  sosa 33,34 

Muriato  de  sosa      -        -        -        -        -      0,33 
Sol&to  de  oxídalo  de  marganeso  -        -  0,33 

Agua     -        - 22,00 

Se  halla  eon  anhidrita  y  polihalita  en  Yschel  en  Austria. 


Vitriolo  blanco.  Zn  Su*  +  6  Aq. 

Priamatic  Vitriol-Salt,  M.— Zink  Vitriol,  W.— Zinc  sulphaté,  H* 
-— Oallizinite,  BxiroAKT.*-*Zinc  sulfatado  6  sulfato  de  zinc  y 
eaparroaa  Manea. 
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Color  Uanco»  que  se  indina  á  rojo  dé  albérehi^  y  í  vieihág 
bajos. 

En  maaaa,  arriñonado,  en  racimos,  estalactítico  y  ea  prisrrsf 
rombales  de  90°  42',  como  los  de  la  magnesia  sulíaUída:  car«^ 
cruceros  y  lustre  como  en  ella. 

De  transparente  á  trasluciente:  blando  de  2  á  3.  P.  de  3  á  S,  L 

Sabor  astrínflente,  nauseabundo,  y  metálico. 

Se  disuelve  fácilmente  en  el  agua.  Da  agua  en  el  matracito:  j 
mezclado  con  polro  de  carbón  y  calentado  da  mucho  gas  áeiÁ 
sulfuroso  y  color  hepático  al  vidrio  de  sosa  y  sil  iza  con  que  m 
funde.  Con  los  fundentes  se  porta  como  el  oxido  de  zinc,  daiid# 
también  al  mismo  tiempo  la  reacción  del  b ierro. 

Consta  según  Mittscneriich  de:  Oxido  de  zinc     -     27,67 

Acido  sulfúrico         27,57 
Agua      -         -  44,76 

Se  cree  que  resulta  de  la  descomposición  de  las  blendas,  aunqne 
en  general  no  parezcan  muy  susceptibles  de  ello.  Se  halla  con  es- 
casez en  la  naturaleza,  y  se  prepara  artificialmente  para  la  medi- 
cina, y  sobre  todo  para  los  tintes. 


Vitriolo  verde.  Fe  Su*  +  6  Aq. 

Hemi-prísmatic  Vitriol-Salt,  M, — Eísenvitriol,  W.— Fer  sulphaié, 
H. — Melanterie,  Beudant. — Hierro  sulfatado  verde,  Berce- 
Lio. — Caparrosa  verde. 

Color  verde,  que  pasa  á  blanco:  en  masas,  estalactítico,  arriSo- 
nado  y  en  prismas  rombales  de  82^  21'  los  cuales  sod  oblicuos. 
A  veces  se  combinan  las  carasio  y  /  en  un  octaedro  que  se  ha 
tenido  por  regular. 

Superficie  lisa  y  lustre  de  vidrio. 

Crucero  perfecto  en  la  dirección  de  la  base,  y  claro  aunque  me- 
nos  perfecto  en  la  de  las  caras  del  prisma.  La  del  tnineamiento 
de  la  arista  obtusa  de  estas  u  tiene  á  veces  un  viso  debU  azulado 
de  ópalo.  De  transparente  á  trasluciente. 

Mohs,  de  quien  es  esta  descripción,  dice  que  tiene  eonipoaick» 
columnar  6  granujienta,  6  sea  en  partes  granudas  6  en  barras  muy 
sutiles,  y  entonces  pasa  el  lustre  al  de  nácar. 

Blanda  2.  P.  2  á  2,  2.  Sabor  vitriólico  6  astringente^  acerlio  y 
metálico. 

Al  aire  se  cubre  pronto  de  un  polvo  amarillo  que  es  nn  persul* 
fiíto  de  hierro.  El  vitriolo  verde,  el  rojo  &  botriogena,  y  el  ocr&* 
•eo  tienen  de  común,  que  calentados  dan  agua  en  el  matraeitoy  y 
rusentados  ácido  sulfuroso,  que  se  reconoce  por  el  olor  y  por 
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su  reacción  en  el  papel  de  fernambuco  h^cdecido.  Cl  qne  se  ha 
rusentado  86  porta  con  los  fundentes  como  el  oxido  de  hierro  pu- 
ro. Si  se  trata  con  sosa  e)  oxido  de  hierro  antes  que  haya  perdi- 
do todo  c^'ácido  sulfúrico,  se  consiguen  al  fuego  de  reducción  gra- 
nos metálicos  amarillos  de  pirita  magnética.  Una  cantidad  tan  pe- 
queña de  ácido  suifárico  que  ya  no  se  pueda  descubrir  en  el  oxi- 
do de  hierro  por  el  olor  del  gas  sulfuroso  que  se  desprenda,  se 
descubrirá  inmediatamente  tratando  el  oxido  en  la  hojilla  de  pla- 
tina con  sosa,  y  fundiendo  un  poco  de  vidrio  junto  con  la  parte 
disuelta  por  la  sosa:  si  esta  tiene  ácido  sulíUrico  se  manifiesta  el 
color  hepático.  * 

LfOS  análisis  de  Bercelio  y  Mittscherlich  son  casi  idénticos: 
Oxídulo  de  hierro       25,7         26,19 
Acido  suifárico     -     28,9         29,89 
Agua        - .       -         45,4         43,92 
y  dan  la  misma  lormula. 

Resulta  de  la  descomposición  de  las  piritas,  y  se  halla  disuelta 
en  las  aguas  de  las  minas. 

Tanto  el  natural  como  el  artificial  se  usan  en  los  tintes,  para 
preparar  el  azul  de  prusia,  hacer  tinta  de  escribii*  y  sacar  ácido 
suifárico.  El  residuo  de  la  destilación  siendo  un  tritoxido  de 
hierro  6  susuíTato  de  peróxido  se  usa  para  pulir  el  acero,  y  es  el 
rojo  de  Inglaterra. 


BOTRIOOENA.*  f  Su»  +  3  F  Su«  +  12  Aq. 

Rother  Vitriol,  Br. — Neoplase,  6  recien  formada^  Beudant. 

Crucero  paralelo  á  las  caras  del  prisma  mal  formado:  lustre  de 
vidrio:  raspadura  amarilla  de  ocre:  trasluciente:  d6cil. 

l)a  agua  en  el  matracito,  y  deja  un  residuo  amarillo  rojizo,  que 
muestra  ^as  reacciones  de  hierro  y  ácido  suifárico. 
Consta  de: 

Susulfatb  de  oxido  de  hierro        -         -•         -     6,77     6,8á 
Doble  sulfato <Ie  oxido  y  oxídúlo  de  hierro  35,85  33,92 

Sulfato  de  magnesia  ^         -    *   «        •    26,88  17,10 

Yeso 6,71     2,22 

Agua  y  pérdida 28,28  31,42 

Lo  demás  fuera  de  los  sulfatos  de  hierro  parece  accidental.  Ber* 
Celio  lo  hallo  en  una  mina  de  cobre  de  Fahlun  en  revestimiento  so- 
bre yeso  y  pirita  con  sal  catártica  y  vitriolo  verde,  y  yo  lo  he  visto 

*  No  se  puede  llamar  vitriolo  rnjoen  c^tcJlano,  porque  te  confundirÍA  con 
el  de  cobalto,  que  ae  llama  aaí. 
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formarse  en  gotas  rojas  e  Al  gabinete  antiguo  de  la  Mineria  que  etá. 
muy  húmedo  sobre  el  Hierro  meteórico  de  Jiquipiico:  estaba  en 
el  mismo  cajón  con  las  piritas^  y  acaso  en  contacto  con  alguna. 


Sal  plumosa. 

Federsals:. — Federalaun. — Alun  de  plume. 

Consta  según  Kláproth  de:  Oxídulo  de  hierro    -         -      7,50 

Alumina      %        «.        .         15,25 
Potasa     -        -        -         .      0,25 
Acido  sulfúrico  y  agaa  -        77,00 
Según  Phillips:  Oxidulo  de  hierro    20,7 

Alumina  -  -  ¿,2 
Acido  sulfúrico  30,9 
Agua  -         -     43,2 

Estos  serán  dobles  sulíatos  de  hierro  y  alumina,  á  diferencia 
de  la  siguiente  que  parece  una  mezcla. 


Manteca  pósil. — ^Bergbutter. 

Consta  segufi  Brandes  de:  Oxídulo  de  hierro  9,96 

Alumina     -        -  7,00 

Magnesia         -  O,  SO 

Sosa            -        -  0,71 

Amoniaco        -  1,75 

Acido  sulfúrico   -  34,82 

Agua       -        -  43,50 

Esta  y  ki  anterior  se  crian  en  las  canteras  de  pizarra  alumbrosa. 


HiEBRO    AMARILLO,  Br, 

Vitriolüchef,  Br. — Pitticite,  Beudant. 

Lo  hay  escamoso  y  ferroso,  cuya  dureza  es  menos  que  2. 
Es  un  susulfato  hidratado  de  oxido  de  hierro  según  Stromeycf , 
quien  sac6:  Acido  sulfúrico  8 

Peróxido  de  hierro     67 

Agua     -        -        -  25 
Ni  tiene  sabor  ni  es  disoluble^ 


Se  cria  en  cintas  con  yeso  y  oxalita  en  el  carbón  pardo  de  Bi- 
Hn  en  Boemia^y  en  Tschermig  junto  á  Saatz  en  iguales  términos  con 
yeso,  alumbre,  vitriolo,  arcilla  apizarrada  &c.  Que  es  capaz  de 
cristal  iza  eion  lo  muestran  las  partes  separadas  cristalinas  granudas 
finas;  y  el  escamoso,  de  que  habla  Hausmann,  consta  de  tablitas 
rombales  muy  ñnas. 


Brochantina. 
Brochan  ti  t,  Levt. — Sous-sulphate  de  cuivre.  ' 

El  prisma  de  117°:  las  caras  M  negruzca^  y  mates:  las  demás 
lisas  y  lustrosas  de  lustre  de  vidrio:  indisoluble  en  el  agua. 

Por  los  experimentos  de  Childi*en  al  soplete  consta  de  ácido 
sulfúrico  y  oxido  de  cobre  en  exceso.  . 

Se  halla  en  Katherinenburg  en>Siberia. 

Aquí  pertenece  la  Kenigina  de  la  pag.  70,  que  es  también  su- 
sulfato  de  cobre  según  W611aston,  y  se  cria  en  grupos  sobre  oxi- 
áo  de  cobre  compacto  ferruginoso  en  Verchoturi  en  Siberia. 


Vitriolo  azul.  Cu  Su'  +  6  Aq. 

Tetarto-prismatic  Vitriol-salt,  M. — Blauer  Vitriól. — Cuivre  sul- 
phaté,  H. — Cyanose,  Beudant. 

Azul  celeste,  que  con  la  descomposición  se  cubre  de  blanco. 
Los  cristales  de  la  lam.  16  fig.  106  son  artiñciales:  lo  común  es 
hallarse  en  masas  y  diseminado,  arriQonado  y  estalactítico,  y  en 
revestimiento. 

Lustre  de  vidrio:  textura  conc6idea:  de  semitransparente  á  tras- 
luciente: raspadura  blanca:  algo  agrio:  sabor  astringente  metálico. 

Da  agua  en  el  matracito,  se  pone  blanco,  y  mezclado  con  pol- 
vo de  carbón  da  en  el  tubo  una  porción  de  gas  sulfuroso.  Con  los 
fundentes  da  reacción  de  cobre,  y  también  de  zinc  y  de  hierro. 

Contiene  según  Proust;  Oxido  de  cobre         32 

Acido  sulfúrico         32 
Agua         -         -       36 

Se  cria  en  vetas  y  mantos  de  cobre,  especialmente  del  amarillo 
cerca  de  la  superficie  y  en  labrados  viejos,  en  abras  y  oquedades, 
6  en  revestimiento.  Disuelto  en  el  agua  de  las  minas  produce  el^ 
agua  de  cementación  en  grande  abundancia  en  Rio-Tinto  en  Es-' 
patia. 
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Cobalto  sulfatado.  Co  Su'  +  6  Aq. 

^ed  Viti'iol,  or  Sulphate  of  Cobalt,  M.,  Jam.  y  Ph. — ^Eobaltvi- 
triol,  Ba. — Rhodhalose,  6  sal  roja,  Beudant. — Caparrosa  ro- 
sada mía. 

De  color  encarnado,  rosado  y  blanco  rojizo. 

En  estalactitas,  cora lí forme  y  en  prismas  rombales  oblicuos  de 
97^  35'  y  82^  25'  según  Beudant,  y  la  inclinación  de  la  cara  ter- 
minal sobre  Ins  del  prisma  casi  108°  y  82®. 

TextCira  fibrosa  y  terrosa:  raspadura  blanca  rojiza. 

Muy  blando:  sabor  astringente  y  amargo. 

Se  disuelve  en  el  agua.  En  el  matracito  da  agua,  y  rusentándo- 
lo fuertemente  ácido  sulfuroso,  sobre  todo  si  se  le  agrega  un  poco  de 
carbón  cu  polvo.  Con  los  fundentes  se  porta  como  el  oxido  de  co- 
balto. 

Está  compuesto  según  Beudant  de:  Oxido  de  cobalto     2S,7 

Acido  sulfúrico  30»2 
Agua  •  •  41,2 
Oxido  de  hierro        0,9 

Se  halla  en  los  terreros  y  labores  abandonadas  con  baritina  tes- 
tácea  plana,  cobalto  gris  y  terroso  en  Bieber  en  Hánau. 


Plomo  sulfatado.  Pb  Sq^ 

Prismatic  Lead-Bai^^te,  M. — Sulphate  of  Lead,  Ph. — ^Bleivitriol, 
IIausm. — Ploiub  sulphate,  H. — Anglesite,  Beudant,  por  ha- 
berse hallado  primero  en  Anglesea. — Plomo  vitriólico  mío. 

Blanco  amarillento,  terdoso  y  agrisado,  gris  amarillento,  dehu- 
'  mo  y  ceniciento,  á  veces  tcílido  de  verde  y  azul. 

Solo  en  Jos  prismas  rombales  de  la  fíg.  160  lam.  22. 

Los  cristales  pcqucílos  y  muy  pequeños,  rara  vez  medianos, 
adhcrentes  agrupados,  y  también  solitarios,  y  en  gemelos  adheri- 
dos por  las  caras  a  según  Hartmann. 

Por  fuera  las  caras  lisas  de  resplandecientes  á  lus.trosas:  las  del 
prisma  a  y  la  P  suelen  estar  rayadas  á  lo  largo,  y  la  y*  al  través. 

Por  dentro  lustroso  de  lustre  de  diamante,  que  se  inclina  ti  de 
cera. 

Textura  concoidea  pequeña,  y  á  veces  hojosa  de  triple  crucero 
en  la  dirección  de  la  cara  P  y  en  la  de  las  M  M' 

Fracmentos  poco  romos:  de  transparente  á  trasluciente:  ra^ 
dura  blanca. 
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Blando  de  3  á  3y  5:  poco. agrio:  quebradizo.  P.  6,  3  seguñ 
Kláproth. 

C^hisiporrotea,  y  se  funde  sobre  el  carbón  á  la  llama  exterior  en 

§16bnlo  blnnco,  que  al  cuajarse  se  pone  blanco  de  leche.  Al  fuegos 
e  reducción  se  reduce  con  efervescencia  á  glóbulo  de  plomo. 
Con  bi^raxy  sal  fosfórica  y  sosa  se  porta  como  el  oxido  de  plomo 
puro.  Con  vidrio  de  sosa  y  siliza  toma  al  enfriarse  color  hepático. 
Contiene  según  Stromeyer:  Oxido  de  plomo     72,47 

Acido  sulfúrico      26,44 
que  coincide  con  la  formula. 

Se  halla  en  vetas  de  plomo  y  cobre,  que  arman  en  pizarra  y  va- 
cia gris,  especialmente  en  lo  alto  de  ellas  con  varios  minerales  de 
plomo  y  cobre,  y  también  con  espato  pesado,  hierro  pardo,  cuar- 
zo y  otros  en  Escocia,  CornuallÍB>  Anglesea'en  la  mina  áfi  Parish, 
y  en  Norte-América. 


Fjlomo  sulfatado  cuprífero.   Pb  Su^  +  Cu  Aq. 

>Cupreous  sulfate  of  Lead,  Brooke.— Diplogener  Blei-Baryt,  Hai- 
DiNOER»  que  si  quiere  decir  doble  sulfato,  por  el  análisis  no 
lo  es. 

Azul   de  ultramar  hermoso:   en   los  cristales  de  la  fig.   146 
lam.  21.  También  se  halla  en  gemelos. 

Superficie  lisa  y  lustrosa  con  alguuas  caras  ásperas,  de  lustre 
de  diamante. 

Textura  hojosa  de  crucero  paralelo  á  las  caras  M,  T,  sobre  to- 
do á  la  primera,  y  por  c  según  M ohs.  • 

P.  de  5,  30  á  5,  "4?  según  Brooke. 

Pqr  su  análisis  consta  de:  Sulfato  de  plomo     74,4 

Oxido  de  cobre        18,0 
Agua  -         -       4,7 

Se  halla  en  Leadhills  en  Escocia  con  el  siguiente:  lo  descubrió 
Sowerby. 


Plomo  sulfocarbonatado.  Pb  C"  4-  Pb  Su'. 

SuIpbato*corbonate  of  Lead,  Brooke  y  Ph. — Prismatoidischer 
Élei-Baryt,  Haidinger. — Lanarkite,  Beudamt. 

»  « 

Blanco  verdoso  ó  amarillento,  que  á  veces  tira  á  g;ri8. 
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En  los  prismas  rombiles  de  120^  45'  y  59°  15'  de  caras  curvas 
delafii^    147  lam.  21. 

Los  cristales  pequeños  y  agrupados  á  lo  largo,  que  parecen  á 
■  'Teces  fibras. 

I>e  lustre  de  diamante^  que  se  inclina  al  de  cera,  y  nacarado  en 
la  cara  perfecta  de  crucero. 

Uoo  claro  paralelo  á  la  cara  de  truncamiento  de  las  aristaü  late- 
rales agudas;  y  dos  menos  perfectos,  que  cortan  al  primero  en 
ángulos  de  casi  123°  20'  y  88°  45'. 

Trasluciente:  raspadura  blanca.  P.  de  6,  8  á  7. 

Apenas  se  percibe  la  efervescencia  que  hace  al  disolverse  en 
ácido  nítrico,  que  deja  por  residuo  el  sulfato  de  plomo. 

Sobre  carbón  se  hincha  un  poco,  se  pone  amarillo,  y  al  enfriar-' 
se  otra  vez  blanco.  Tanto  con  sosa  como  sin  ella  se  reduce  á  plo- 
mo metálico.  Con  vidrio  formado  de  sosa  y  siliza  toma  color  he- 
pático como  el  plomo  vitri&liico. 

Consta  según  Brooke  de:  Sulfato  de  plomo         53,1 

Carbonato  de  plomo     46,9 

Se  halla  en  el  mismo  parage  que  el  anterior,  y  el  primero  que 
lo  descubrió  fué  el  difunto  conde  Bournon, 


Plomq  su^fotricarbo^atado.  3  Pb  C*  +  Pb  Su*. 

Axoto'mous  Lead-Baryte,  M. — Sulfato-tri-carbonate  of  I^ad, 
Brooke. — Rhomboedrisoh  schwefel-kohlensaures  Blei. — 
Leadhillite,  Beudant. 

Color  blanco  amarillento,  que  pasa  á  varias  grados  de  gris,  ver- 
de, a^marillo  y  pardo.  • 

En  los  cristales  prismáticos  de  la  fig.  148  lam.  91. 

Las  caras  a  planas  y  lisas,  y  las  otras  curvas  6  ásperas:  también 
forman  gemelos.  ^ 

De  lustre  de  cera,  que  se  inclina  al  de  diamante,  y  de  nácar  en 
la  cara  a. 

Crucero  perfecto  en  la  misma,  y  vestigios  en  l%e  y  ft. 

Textura  concoidea  apenas  perceptible. 

De  transparente  4  trasluciente:  raspadura  blanca: 'd{x;il. 

P.  6,  %^  de  cristales  de  la  variedad  que  parece  romboedra  (de 
72°  30'),  y  de  6,  3  á  6,  5  acaso  de  los  prismáticos. 

Según  Brewster  se  observan  mu}?  fácilmente  dos  sistemas  de 
anillos  colorados,  por  lo  que  no  será  su  forma  romboedra,  sino 
prismática- como  la  sii])one  Mohs. 

Al  soplete  se  hincha  algo  y  se  pone  amarillo  quedándose  blan- 
co al  enfriarse:  al  fuego  de  reducción  da  un  glóbulo  de  ploma 
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Jkace  violenta  efervescencia  con  éV  ácido  nítriéo^  dejando  un  resi- 
duo blanco  de  sulfato  de  plomo, 

Cslá  compuesto  según  Brooke  de:   Carbonato  de  plomo     72,5 

Sulfato  de  plomo  27,5 

Se  halla  en  Leadhills  en  Escocia  en  una  veta  de  plomo  que  ar- 
ma en  vacia  gris,  acompañado  de  fosfato  de  plomo  amarillento  eo 
pequeñas  agujas* 


Plomo  sulfocarbon atado  cvprífebo. 
Cu  C»  +  2  PbCí  +  3  Pb  Su*. 

Cupreous  sulphato-carbonate  of  Lead,  Brooke* — Eupferhaltiged 
schwefel-kohlensaüres  Blei. — Calcdonitc,  Beudant. 

Verde  cardenillo  obscuro,  que  se  inclina  al  verde  montaña^ 
cuando  los  cristales  son  muy  delgados.  Véasela  fig.  149  lam.  21. 

Las  caras  rayadas:  de  lustre  de  cera. 

Crucero  paralelo  á  las  caras  M  AI',  y  confuso  paralelamente  á  ' 
las  caras  P  y  A. 

Textura  transversal  desigual:  trasluciente:  raspadura  blanca 
verdosa:  poco  agrio.  P.  casi  6,  4  según  Brooke. 

Se  reduce  al  soplete  sobre  carbón.  Se  disuelve  con  poca  efer- 
vescencia en  ácido  nítrico,  dejando  sulfato  de  plomo  por  residuo: 
la  disolución  se  vuelve  azul  agregando  amoniaco,  y  sobre  una  la* 
minita  de  zinc  deposita  hojillas  de  plomo,  y  al  mismo  tiempo  un 
precipitado  de  cobre. 

Consta  según  Brooke  de:  Sulfato  de  plomo     -         -    55,8 

Carbonato  de  plomo     -         32,8  ' 
Carbonato  de  cobre  -     11,4 

Se  baila  en  Leadbills  junto  con  el  sulfocarbonato  de  plomo  y 
el  sulfotricarbonato. 

.^werby  lo  describió  como  carbonato  verde  de  cobre. 


Alumbra  nativo.  KSu»  +  3  A  Su**  +  S4  Aq. 
Octahedral  Alum-salt^  M, — Alaun. — Kali-Alaun. — ^Alua. 

Blanco  agrisado  claro:  en  masas,  en  cintas  mas  6  menos  gruesas^ 
en  cristales  capilares,  estalactítico,  bulboso,  en  forma  aovada,  y  en 
eflorescencia  harinosa  y  en  octaedros:  el  artiñoial  á  veces  en  exae- 
dros  piramidales  con  la  mitad  de^  las  caras  solamente,  formando 
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un  dodecaedro  pentágono.  Los  gemelas  adheridos  por  las 
del  octaedro.   La  supenicie  á  veces  áspera  y  porosa. 

Por  dentro  de  lustroso  á  resplandeciente  de  lustre  de  cera,  qat 
se  acerca  al  de  vidrio. 

Textura  hojosa  imperfecta  de  cuád ripie  crucero  octaedro;  pe» 
las  barras,  que  á  rec^s  parecen  ñbras  la  desíiguran  mucho. 

Fragmectos  indetermiaftdos,  que  á  veces  se  acercan  á  aistillas. 

Partes  en  barras  delgadas  y  muy  delgadas,  rectas  6  curvas. 

De  fuertemente  trasluciente  varia  hasta  transparente. 

Se  líquida  en  su  propia  agua  de  cristalización  con  el  caJor^  jr 
después  de  disipada  queda  una  masa  esponjosa  blanca  y  desmoro- 
nadiza. 

En  el  matracito  se  funde,  se  hincha  y  da  agua:  la  ma&i  seca 
rusentada  da  ácido  sulfuroso  y  ningún  sublimado:  el  resiüoo  se 
porta  con  los  reactivos  como  la  alumina. 

Bercelio  sac6:  Alumina     -  -         -     10,S 

Potasa     -         -  -         10,1 

Acido  sulfúrico  -         -     33,7 

Agua       -         -  -      •  45,4 

Se  cria  en  eflorescencia  sobre  arcilla  apizarrada,  pizarra  aluei- 
brosa  &c.  y  en  las  abras  6  rajas  de  piedras  mas  6  menee  desoom- 

puestas  por  el  fuego. 

II.  Alvmbrb  amoniacal. — Ammonalun,  BcrroA^rr. 

Blanco,  en  forma  cúbica,  de  sabor  acer>M>,  disoluble. 

Se  halla  en  masas,  en  barras  rectas  ó  curvas,  siempre  paralelas^ 
y  en  capas  delgadas  en  las  terrenos  de  carbón  pardo.  Junto  con  él 
y  con  Misy. 

Da  agua  y  se  hincha  en  el  matracito,  luego  se  sublima  sulíaio 
de  amoniaco  que  se  disuelve  por  la  mayor  parte  en  el  agua  des- 
prendiéndose gas  sulfuroso:  lo  que  queda  después  de  rusentado 
se  porta  como  alumina  pura.  Formando  una  pasta  coa  sosa  y  a- 
tentándola  suavemente  en  la  hojilla  de  platina  se  percibe  el  olor 
de  amoniaco. 

Lampadio  sacó:  Alumina     -         -  -     12,34 

Anionia           -  -           4,12 

Acido  sulfúrico  -  -     38, 5S 

Agua      -         -  '-         44,96 

Suele  estar  mezclado  con  el  común. 

Se  usa  en  los  tintes,  en  las  fábricas  de  cuero,  de  papel  y  de  in- 
dianas, y  se  impregnan  con  jsu  disolución  las  maderas  para  hacer- 
las menos  combustibles,  y  se  emplea  en  la  medicina. 
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Webstebia.  a  Su  +  3  Aq. 

Websterit.— Aluminlt — Alumine  sous-sulphatée. — Alumine  hy- 
dratóc. — Alumina  mia. 

Blanca  de  nieve,  amarillenta  y  agrisada. 

Arriñonada  en  pequeños  pedazos,  de  superficie  áspera  y  matev 

Por  dentro  mate,  y  textura  terrosa  fina. 

Adquiere  algún  lustre  con  la  raspadura. 

Tizna  poco:  muy  blanda,  que  pasa  k  de?)moronad¡za* 

Se  pega  muy  poco  á  la  lengua:  fina  y  árida  al  tacto. 

No  absorve  el  agua,  ni  se  resquiebra  en  ella. 

Su  disolución  en  los  ácidos  da  con  amoniaco  un  precipitado  ge^* 
latinoso  de  alumina,  que  se  disuelve  en  la  potasa  y  ea  la  sosa. 

Su  análisis  dio  á  Stromeycr:  Acido  sulfúrico     23,36 

Alumina       -         30,26 
Agua        -         -     46,32 

Pertenece  á  los  terrenos  terceros,  especialmente  á  la  arcilla 
plástica,  y  se  baila  con  yeso  junto  al  carbón  pardo. 


PlEDBA   ALUMBRE* - 

Rbombobedral  Alum-Haloíde,  M. — ^Alaun-Spath,  Br. — Alaun- 
stein,  W. — Aluúite,  Beüdant. — ^Alumine  sous-sulphatée  alca- 
line,  H. 

Blanca  agrisada,  amarillenta,  rojiza  y  de  un  encarnado  claro^ 
rara  vez  gris  de  perla,  azulada  y  azul  de  espliego,  con  varios  de 
estos  colores  juntos  en  manchas,  cintas  y  venas.  La  blanca  es  mas 
rica  en  alumbre  que  la  gris  y  la  roja. 

Eq  masas,  porosa  casi  ampollosa,  y  las  cavidades  encostradas  de 
los  cristalitos  de  la  fig.  150  lam.  21. 

Las  caras  del  romboedro  lisas  y  planas,  á  veces  convexas  6  ra- 
yadas paralelamente  á  las  aristas  de  combinación  con  las  caras  de 
truncamiento  del  vértice:  su  lustre  de  vidrio. 

Por  dentro  la  que  está  en  masas  mate  6  poco  centellante. 

Textura  desigual  de  grano  grueso  y  pequeño,  que  pasa  á  asti-^ 
llosa,  terrosa,  á  concoidea  plana,  y  aun  a  estriada  y  hojosa  granU'^ 
da  según  Br. 

Fragmentos  algo  agudos:  poco  trasluciente  en  los  bordes. 

Los  cristales  de  transparentes  á  traslucientes. 

D.  6:  agria:  quebradiza.  P.  2,  69  de  una  variedad  cristalizada 
de  Tolfa- 

4K        •  " 
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'  l)a  agua  en  el  malracitOy  y  á  un  calor  mas  fuerte  un  sublimad* 
de  sulfato  de  amoniaco  que  es  disoluble  en  el  agua.  £1  cristaliza- 
do  chisporrotea  con  gran  fuerza  reduciéndose  á  polvo  fino,  como 
la  diaspora.  A  un  fuego  mas  fuerte  sobre  carbón  se  encoge  sin 
fundirse.  Con  bórax  da  con  efervescencia  vidrio  claro  y  blanco. 
La  sal  fosfórica  la  disuelve  con  bastante  facilidad,  dejando  ua  es- 
queleto semitransparente  de  sUiza,  y  el  vidrio  no  se  opaliza  al  en- 
friarse. No  ae  funde  con  sosa,  y  con  disolución  de  cobalto  toma 
un  hermoso  azul. 

Según  Cordicr  tiene:  Alumina     -         -     39,65 

Potasa  -  -  10,09 
Acido  sulfúrico  -  35,49 
Agua       -         -  14,83 

Se  halla  en  Tolfa  junto  á  C  i  vita  Vecchia  formando  un  trozo  de 
montafía  de  las  variedades  blancas,  y  las  de  color  están  en  la  mis- 
ma en  ojos'y  p>edazos  esquinados  grandes  rodeados  de  una  especie 
de  piedra  de  fragmentos,  formada  de  pequeños  de  la  niedra  alum- 
bre; y  también  en  lajas  scgim  otros,  en  cuarzo  mezclado  con  ar- 
cilla, y  según  Beudant  en  terrenos  traquíticos  (pórfidos  de  pómez 
y  piedra  aperlada)  en  las  partes  que  han  sido  después  bañadas 
por  las  aguas,  y  que  se  enlazan  con  las  tobas  de  pómez,  encon- 
trándose en  ellas  despojos  orgánicos.  En  la  sierra  de  Zacualtipan 
camino  de  Molango,  y  á  tres  leguas  del  pueblo  hay  una  gran  veta 
según  dicen. 

Se  usa  para  sacar  el  alumbre  quemándola,  dejándola  expuesta  al 
aire  y  rociándola  á  menudo  con  agua. 

Br.  señala  otras  dos  especies,  la  granuda  hojosa  y  la  estriada  que 
ni  el  describe,  ni  yo  conozco:  quiere  ademas  que  sea  diversa  la 
de  Beregs2az  en  la  alta  Ungria,  que  se  halla  en  lajas  y  D.  de  7,  5  á  8. 

Como  criadero  del  alumbre  sigue  la 

Pizarra  alcmbrosa. 

Alum-Slate,  Jam. — Alaunschiefer,  W. — Piedra  alambre  apizar- 
rada de  la  primera  edición. 

I.    COMUK. 

Entre  negra  agrisada  y  azulada,  pasando  á  veces  á  la  última. 

En  grandes  masas  y  lajas  gruesas,  pocas  veces  en  bolas  mas  ó 
menos  perfectas,  medianas  y  pequeñas  embutidas  en  la  propia  pi- 
zarra, y  solo  tal  cual  vez  en  segmentos  de  las  mismas. 

Por  dentro  siempre  centellante  y  solo  lustrosa  en  las  rajas:  las 
bolas  casi  mates. 

Textura  pizarreña  plana,  rara  vez  algo  curva,  y  por  lo  comuD 
en  láminas  gruesas:  la  de  las  bolas  casi  igual. 
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Fragmentos  en  rodajas:  opaca:  raspadura  negra  que  tira  á  grL^ 
adquiriendo  algún  lustre. 

Blanda  de  3  á  4,  5:  poco  agria:  quebradiza.  P.  de  i?^  3  á  2,  4. 

II.  Ltjstbosa. 

Entre  negra  azulada  y  negra  de  hierro:  á  veces  tiene  en  las  ra- 
jas los  cplqres  del  hierro  pavonado^  del  pecho  de  paloma  y  de  la 
cola  de  pavo  real:  en  masas. 

Por  dentro  resplandeciente,  lustrosa  y  poco  lustrosa  de  lustre 
aemimetklico;  en  la  textura  transversal  poco  centellante  6  mate. 

Textura  principal  pizarreña  curva  ondeada  en  láminas  cortas, 
que  rara  vez  se  inclina  á  plana:  la  transversal  terrosa. 

Sus  fragmentos  en  rodajas  gruesas  cuneiformes  hacia  un  extre- 
mo: es  mas  quebradiza  que  la  anterior,  y  en  lo  demás  conviene 
con  ella, 

Cuando  ha  estado  largo  tiempo  al  aire  se  florece  algo  de  alun)» 
bre,  que  se  da  á  conocer  por  el  sabor.  Arde  al  fuego,  pierde  su 
earboa  y  su  color  negro,  y  se  vuelve  gris  amarillenta.  El  b6rax 
y  la  sal  microcósmica  la  disuelven  con  efervescencia,  y  el  nátroQ^ 
6  la  sosa  muy  poco. 

Lia  alumina  es  una  de  sus  partes  constitutivas  y  también  el  azii^ 
fre  y  el  carbón,  pero  no  se  sabe  como  están. 

Se  crian  juntas  en  lajas  propias,  dominando  la  primera,  subor-* 
dinadas  á  la  pizarra  y  á  la  vacia  gris:  á  veces  tienen  pirita  dise- 
minada y  entonces  las  atraviesan  venas  de  cuarzo. 

Se  aprovechan  después  de  quemadas  para  sacar  alumbre,  y  vi-: 
triólo  de  las  legias. 


Ubanio  sulfatado. 

Schwefelsaüres  Uranoxidul,  Uranvitriol, 

Los  cristales  capilares  están  agrupados:  son  agrios,  quebradi- 
zos, se  descomponen  en  parte  con  el  calor,  y  se  hallan  con  ocre 
de  uranio  en  Joachimstahl  en  Boemia.  Según  Beudant  es  un 
sulfato  de  protoxido  de  uranio,  en  lugar  que  el  terroso  amarillo 
indisoluble,  que  John  llam6  susulfato,  piensa  que  sea  sulfato  de  pe- 
róxido hidratado.  El  mismo  dice  que  las  agujas  verdes  ests^n 
mezcladas  6  combinadas  con  sulfato  de  cobre;  y  por  tanto  foruit^"» 
^an  el  uranio  y  cobre  sulfatados. 
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Lapislázuli. 

Dodecahedral  Azure-Spath,    M. — Lasurstein,  W.,  y  Hausm.  y 
otros — Lazulite^  H. — Outremei:,  Beudakt. 

Azul  de  ultramar  de  todos  grados:  el  claro  pasa  á  azul  de  pn- 
«ia  y  de  esmalte,  y  el  obscuro  á  azul  turquí. 

En  masas,  diseminado,  en  pedazos  rodados  y  ea  dodecaedros 
rombales  de  superñcie  lisa  6  áspera. 

Por  dentro  poco  lustroso  y  aun  centellante. 

Textura  desigual  de  grano  pequeño  y  fino:  algunos  han  de  te- 
ner textura  hojosa  de  séxtiple  crucero,  pues  que  es  divisible  ea 
dodecaedros  aunque  imperfectos  según  Mohs. 

Fragmentos  poco  agudos:  poco  trasluciente  en  los  bordes. 

D.  7:  quebradizo.  P.  de  2,  3  á  2,  4  según  Br. 

Da  poca  agua  en  el  matracito  sin  mudar  de  aspecto.  Sobre  car- 
bón se  funde  con  difícultad  en  vidrio  blanco  mezclado  de  azal 
cuando  empieza  á  liquidarse,  cuyo  color  desaparece  luego:  la  par- 
te no  fundida  tiene  manchas  azules  y  la  fundida  es  verde  obsriin. 
I^as  variedades  compactas  se  funden  mas  fácilmente  y  con  Wgcio 
esponjamiento.  Ei  b6rax  lo  convierte,  con  continua  eíervescenrii, 
en  vidrio  claro  y  blanco:  el  núcleo  que  estii  dentro  del  vidrio  do- 
rante la  disolución  brilla  con  mas  luz  que  el  vidrio  qoe  lo  rodea 
La  sal  fosfórica  lo  disuelve  con  la  misma  efervescencia  y  briJio 
On  vidrio  claro  sin  dejar  esqueleto  de  siliza:  el 'vidrio  se  pone 
opaco  al  enfriarse.  La  sosa  lo  disuelve  mal  dando  vidrio  Ojptto, 
que  al  enfriarse  se  pone  rojo  como  de  hígado;  mas  sosa  haee  al 
vidrio  mas  disoluble  en  el  agua  y  con  ella  se  puede  producir  en  h 
plata  una  mancha  de  azufre. 

Su  análisis  dio  á  Clément  y  Desormes: 

,  Siliza  -         -         -         -     35,8 

Alumina  -  -  -  •  34,8 
Sosí^  -  .  .  -  23,2 
Azufre     -         -         -  3,1 

Carbonato  de  cal  -         -       3,1 

Sus  criaderos  poco  conocidos,  están  en  la  gran  Tartaria  y  en  k 
pe  quena  BucMria,  y  según  Osbek  en  abundancia  en  las  partes 
meridionales  de  la  China,  y  en  el  vecino  Tibet,  probablementr  en 
caliza  primitiva,  porque  siempre  está  incorporado  con  ella,  stóenM 
de  la  pirita  que  tiene  diseminada:  abunda  aunque  no  tan  her- 
moso en  el  lago  Baikal,  y  en  Altai  en  Siberia  también  eo  cali- 
za primitiva  con  espato  calizo,  feldespato,  mica,  y  pirita;  tlgunos 
citan  á  Chile. 

Del  se  hace  el  precioso  ultramar  y  varias  joyas,  como  cajas  de 
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rclox  y  de  tabaco,  eatuclieSy  anillos  &C.9  que  tienen  e)  inconve- 
niente (le  perder  el  pulimento  con  el  largo  uso. 


Hauyna.  * — Latialite,  H.  — Saphirine. 

I.  Üe  base  de  potasa. 

Azul  de  añil  obscuro  y  de  prusia  claro,  entre  azul  de  esmalte 
y  celeste,  y  aun  celeste  solo  y  gris  azulado,  que  según  Br.  pasa 
al  iijrris  de  humo  y  ceniciento,  y  al  negro  agrisado  de  la  nosíaná, 
y  á  gris  verdoso  y  verde  como  el  sodalite.  Por  refracción  dicen 
que  verdea  su  color  azul. 

Kn  granos  cristalinos  embbtidos  y  en  dodecaedros  rombales. 
I.«o8  cristales  pequeños  y  muy  pequeños  embutidos  6  adheren- 
tes  en  pequeños  grupos,  de  caras  lisas,  muchas  veces  resquebra- 
dos, y  con  las  aristas  tal  cual  vez  redondeadas. 

Por  fuera  y  por  dentro  de  resplandeciente  á  poco  lustrosa  de 
lustre  de  vidrio. 

Textura  hojosa  bastante  perfecta  y  plana,  de  crucero  dodecae- 
dro no  muy  claro  según  Mohs.   La  transversal  es  concoidea  pe- 
queña imperfecta  y  plana,  que  se  confunde  con  la  desigual. 
Fragmentos  algo  agudos:  de  transparente  á  trasluciente. 
D.  7:  agria:  muy  quebradiza. 

Por  frotamiento,  no  por  el  calor  adquiere  aislándola  fuerte  elec- 
tricidad negativa. 

La  haüyna  y  la  nosiana,  según  Bercelio,  pierden  su  color  sobre 
carbón  y  se  funden  en  vidrio  ampollóse.  Con  b6rax  dan  con  efer- 
vescencia vidrio  claro  que  al  enfriarse  se  pone  amarillo  como  el 
del  yeso:  el  vidrio  saturado  se  pone  opaco  al  enfriarse.  La  sal 
fosf6rica  las  disuelve  con  efervescencia  y  dejando  un  esqueleto 
de  üiliza,  y  el  vidrio  se  opal  iza.  Con  sosa  dan  solo  en  los  bordes 
mas  salientes  una  escoria  vidriosa  que  al  enfriarse  toma  el  color 
rojo  hepático. 

Según  L.  Gmelin  tiene:  Siliza     -        -     35,48 

Alumina  -  18,87 
Potasa  -  -  15,45 
Oxido  de  hierro  1,16 
Cal  -  -  11,62 
Acido  sulfúrico  12,77 
Azufre  -  -  un  vestigio. 
Solo  en  Italia  en  Albano,  Marinó  y  Capo  di  Bove  entre  los 
productos  del  Vesuvio,  y  en  el  Somma  en  dolomía:  la  del  Vesu* 

*  Brunn  Neergard  se  la  dedicó  á  Haü^. 
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vip  con  espato  calizo,  granate,  id6crasa,  felde8]>atOy  mica,  au^ta« 
&c.  Por  mas  que  se  asemejen  loa  caracteres  del  lapislázuli  y  de 
la  haQyna,  pienso  con  Beudant  que  no  se  deben  juntar  por  la  di- 
versa proporción  de  siliza  y  alumina.  La  que  sigue  es  la  de  base 
de  soáa^ 

II.  NosiANA. 

Spinellane,  M.,  Jam.  y  Ph. — Laacher-Haüyn.-Nosin  6  Nosiai^ 
dedicada  á  Noae  su  descubridor. 

Negra  agrisada,  que  pasa  á  gris  cenicienta,  de  humo  y  azulada: 
á  veces  según  Mohs  tiene  un  viso  blanco  en  las  caras  del  cubo. 

En  granos  y  en  los  dodecaedros  prolongados  combinados  á  ve- 
ces con  el  cubo  de  la  ñg.  151  lam.  21. 

Según  Phillips  tiene  cruceros  lustrosos  por  las  caras  del  dode- 
caedro  y  del  cubo:  textura  concoidea  y  desigual. 
D.  de  6,  5  á  7.   P.  de  3,  28  á  3. 
(Para  el  sqplete  véase  la  haüyna.) 
Consta  según  Bereemann  la  espinclana  de: 

Sihza  -         -         -     38,50  ^ 

Alumina  -         -         29,25 

Sosa  -         -         -     16,56 

Acido  sulfúrico         •'  8, 1 6 

Oxídulo  de  hierro  -  1,50 
Oxídulo  de  marganeso  1,00 
Cal  -         -         -  1,14 

Agua      ...  3,00 

Azufre  -  -  -  un  vestigio 
Se  halla  en  las  orillas  del  lago  de  Laach  en  una  roca  feldespá- 
tica  mas  6  menos  pura  con  esíensí  augita,  mica  negra  y  hierro 
magnético  en  pequeños  octaedros:  en  basalto  poroso  con  arena 
magnética  en  Niedermennich  en  el  Rin:  embutida  en  p6mezen 
Andernach;  y  enpiperino  6  roca  gris  porñdosa  por  los  cristales 
de  feldespato  y  atrgita,  que  tiene  sembrados,  con  pirita  muy  fina 
diseminada,  arena  magnética  y  augita  en  Kaiserstuhl  en  Badén,  y 
ademas  contiene  la  masa. cristal itos  de  pireneite  y  granos  de  cfísqk 
lita.  Se  parece  estando  partida  á  la  piedrapez,  y  según  el  Dr. 
Brewster  hasta  en  su  estructura,  cuando  se  examinan  sus  chispitají 
delgadas  con  un  fuerte  microscopio. 

III.    SoDALITE. 

Sodalite,  Thomson,  por  la  mucha  sosa  que  contiene. — ^Dodecahe-. 
dral  Kouphonc-Spar,  M.        * 
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V 

Bntrc  verde  celedón  y  montaña:  recien  partido  el  de  Groeur 
landia  es  de  un  bello  carme3Í  que  se  pierde  al  aire,  según  Alian. 
En  masas  y  en  los  dodecaedros  rombales  del  granate. 
Por  fuera  lisos  y  lustrosos  ó  poco  lustrosos. 

Por  dentro  la  textura  longitudinal  de  lustre  de  vidrio,  y  la  trans^ 
versal  de  cera. 

Tiene  séxtiple  cracero  de  hojas  paralelo  á  las  caras  del  dode- 
caedro. 

Textura  concoidea  pequeña  y  desigual  según  Mohs. 
Fragmentos  esquinados  indeterminadamente,  y  agudos. 
Trasluciente.  D.  5,  5  á  6  de  Mohs:  agrio:  quebradizo.  P.  2, 
29  de  los  cristales  de  Groenlandia  según  Mohs. 

Rusentado  se  pone  gris  obscuro  y  no  se  funde  al  soplete;  solo 
sí  con  un  poco  de  bórax  y  con  mucha  dificultada 
•Las  partes  constitutivas,  segim  Ekcbcrg  son: 

Siliza          -         -  -     36,00 

Alumina           -  -         32,00 

Sosa            -         -  -     25,00 

Acido  muriálico  -           6,75 

Oxido  de  hierro  -       0,25 

Lo  halló  Giesecke  en  la  Groenlandia  occidental  á  la  latitud 
de  61°,  en  una  laja  de  6  á  12  pies  de  grueso  en  micapizarra,  acom- 
pañado de  feldespato,  hornblenda,  augita,  pirita,  granate  y  cudia- 
iita,  y  después  se  ha  hallado  entre  las  substancias  que  arroja  el 
Vesuvio  con  piroxena  y  yelocspato.  Nótese  que  el  feldespato  es 
el  compañero  inseparable  de  los  precedentes  empezando  por  el  la- 
pislázuli. 

Si  el  sodalitc  tiene  también  crucero  exaedro  según  Phillips, 
c6mo  quiere  juntarlo  I3r.  con  la  Icicita,  que  carece  del  absoluta- 
menfe) 


loDüRO  DE  PLATA.  Ag  lo. — lodsilbcr. 

En  hojillas  muy  delgadas,  entre  las  infinitas  comisuras  de  la 
esteatita  verde  pistacho,  de  lustre  metálico  las  blancas  y  de  cera 
las  grises. 

AI  soplete  sobre  carbón  se  derrite  á  la  primera  impresión  del 
calor,  y  se  pone  rojizo,  dando  humo  que  tiñe  á  la  llama  de  un  her- 
moso violado,  y  esparce  en  el  carbón  los  glóbulitos  de  plata. 

Lo  descubrió  en  Albarradon  junto  á  Mazapil  el  O.  J.  IVf .  Her- 
rera. 
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Sal  gkma. — I.  Sal  de  piedra.  Na  Cl. 

Hexahedral  Rock-salt,  M.-^Sleínsalz,  Hausm.  y  otros. — Soude 
muriatécy  H. — Salmare,  Beudant,  á  quien  disuena  selmarin. 

I.  SuBE8P£CiE. — Hojosa. 

Soude  muriatée  primitive  et  laminaire,  II. 

Blanca  agrisada,  amarillenta  y  rojiza,  pasando  de  la  primera 
por  el  gris  de  humo,  amarillento  y  de  perla,  al  rojo  de  sangre  cla- 
ro, de  ladrillo  y  encarnado:  rai-a  vez  hay  pequeñas  porciones  de 
color  violado  bajo  y  azul  de  prusia.  A  veces  están  en  Ifamas  y 
manchas. 

Por  lo  común  en  masas  y  trozos  disformes,  rara  vez  disemina- 
da y  en  los  cristales  de  la  fíg.  152  lam.  21,  y  en  cubos  con  todas 
las  aristas  biseladas,  6  exaedro  piramidal,  como  en  la  fíg.  136  lam. 

19  let.  g. 

Los  cristales  medianos  y  pequeños,  agrupados  á  veces  en  esca- 
las, lisos  y  lustrosos  y  aun  resplandecientes  de  lustre  entre  vidria 
y  cera. 

Por  dentro  lustrosa  y  poco  lustrosa  del  mismo. 

Textura  hojosa  plana,  rara  vez  curva,  mas  ó  menos  perfecta  de 
crucero  exaedro  bien  claro  y  dodecaedro  imperfecto.  La  hojosa 
curva  pasa  á  estriada  paralela. 

Los  fragmentos  pequeños  son  exaedros. 

La  que  está  en  masas  tiene  partes  granudas  esquinadas,  grandes, 
medianas  y  pequeñas,  que  rara  vez  propenden  á  formar  barras. 

Transparente  de  simple  refracción,  que  pasa  á  semitransparen- 
te y  á  trasluciente. 

Blanda  de  2,  5  á  3,  5:  con  la  uña  no  se  reduce  á  polvo,  sino 
que  recibe  la  impresión,  y  adquiere  algún  lustre. 

Poco  agria,  casi  dócil:  quebradiza*:  se  siente  húmeda,  casi  un- 
tuosa al  tacto.   P.  de  1,  3  á  2,  2.  Sabor  salado  agradable. 

Es  muy  disoluble  en  el  agua,  no  sufre  alteración  al  aire  seco* 
atrae  una  porción  de  agua  del  ambiente  húmedo  y  chisporrotea 
sobre  ascuas. 

La  disolución  de  un  exaedro  en  agua  empieza  regularmente 
por  las  aristas,  transformándose  en  exaedro  con  las  aristas  bisela- 

*  A  pesar  de  esto  debe  tener  mucha  cohesión  6  tenacidad  como  lo  denuet - 
irán  las  oquecUdcs  inmensas  que  hay  en  las  minas  de  Chesbire  en  Inglatem,)* 
de  IVielizca  en  Polonia,  las  cuales  no  por  eso  amenaaan  ruina,  y  el  trozo  de  Car- 
dona en  España,  que  se  burla  de  la  acción  de  la  atmósfera  presentándole  una 
superficie  de  130,000  raras  cuadradas. 
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düs  hasta  que  desnp«^recen  las  caras  del  cubo,  y  queda  lo  que  lla- 
ma Mohs  Icositetraedro  trigonal  exaedro  6  exaedro  piramidal, 
que  es  un  cubo  apuntado  en  cada  cara  con  una  pirámide  cuadran- 
guiar  algo  obtusa:  esta  es  la  forma  que  va  disminuyendo  de  volu- 
men hasta  que  desaparece  enteramente. 

Chisporrotea  en  el  matracito  y  da  alguna  agua.    Sobre  car- 
bón se  funde  y  se  introduce  en  él,  despidiendo  humo.    En  la 
hojllla  do  platina  da  una  masa  clara  que  se  vuelve  opaca  al  cua-^ 
jarse.    Se  funde  con  sosa  en  la  hojiila  de  platina  sin  enturbiarse; 
Según  L.  Gmelin  tiene  cloro  y  sosa  en  la  razón  de  3  á  S. 
Se  halla  principalmente  en  capas,  algunas^  muy  gruesas,  y  en 
trozos  irregulares,  como  en  Wieliezka  en  Polonia,  6  diseminada 
uniformemente  y  en  ojos  6  cintas  que  dividen  en  trozos  poliedros 
la  arcilla  salada  gencralnlente  gris,  6  parda  rojiza  y  aun  roja  dd 
ladrillo.    Su  criadero  es  la  caliza  alpina  sobrepuesta  á  la  arenisca 
del  carbón,  y  también  la  segunda  arenisca  6  abigarrada,  de  suerte 
que  se  puede  asegurar  con  Beudant  que  está  entre  la  arenisca  del 
carbón  y  la  caliza  de  conchas,  que  es  la  segunda  de  Wérner:  en 
general  es  la  marga  roja  y  arenisca  abigarrada  su  criadei*o  mas  co- 
mún. En  Hall  en  el  Tirolestáen  la  caliza  alpina  á5888  pies  de  altura 
sobre  el  nivel  del  mar.  La  que  se  halla  con  mas  escasez  en  los  ter« 
renos  nuevos  de  transición  de  caliza  y  arenisca  está  acompMiñada 
de  anhidrita  como  en  Bex  en  la  Suiza,  donde  hay  una  raja  en  la 
anhidrita  llena  de  sal  g^ma,  que  envuelve  otros  pedazos  de  anhi- 
drita, en  lugar  que  la  de  los  terrenos  de  capas  está  junta  con  ella  f 
con  yeso  en  capas  y  riñones,  ó  á  lo  menos  en  cristales  esparcidos 
en  la  arcilla  salada,  mezclada  á  veces  con  carbonato  de  cal  6  pie- 
dra fétida.  Rara  vez  hay  ojos  muy  cargados  de  siliza«  de  carbona-^ 
to  de  hierro  y  de  pirita  en  riñones  aplastados  como  en  Zipaquira* 
También  se  halla  aunque  con  escasez  en  Wieliezca  carbón  pardó^ 
6  lignite  en  fragmentos  dispersos,  frutos  y  hojas  de  plantas  dico^ 
tiledonas,  y  aun  muy  pequeñas  conchas  brvalves  y  otras:  en  las  sa- 
linas de  Qmündcn  en  Austria  se  han  hallado  fragmentos  de  ma- 
^dréporas  dentro  de  los  mismos  pedazos  de  sal.  Los  manantiales 
salados,  que  están  siempre  á  un  nivel  mas  bajo,  le  deben  su  origen. 
La  hay  en  California;  también  en  las  lavas  del  Vesuvio,  de  Hecla 
y  de  la  isla  de  Borbon.  Sus  usos  domésticos  son  bien  conocidos  y 
en  las  artes  para  dar  á  la  loza  tina  su  vidriado,  y  parece  que  da. 
mas  liquidez  al  vidrio  derretido:  en  los  ensayes  docimástic«s  sir- 
ve de  fundente  á  las  materias  vitrifica  bles,  y  sobre  todo  resguar- 
da ios  metales,  nadando  en  la  superñcic,  del  contacto  del  aire  que 
los  oxidaria;  también  hace  las  maderas  menos  combustibles. 

II.  StrBESFsciE.— ^Fibrosa. — ^Soude  muriatée  ñbreuse,  H. 

Blanca  de  nieve^  amarillenta  y  agrisada^  que  pasa  á  gris  coni- 
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cieiita  y  de  humo:  rara  ves  en  [>artes  roja  encarnaclay  a£ul  víoW- 
da,  celeste  y  de  prusia:  estos  colores  forman  á  ^'eces  nubes. 

En  masas  formando  cintas,  rara  vez  denticular,  que  tiene  lustre 
de  nácar  y  no  se  humedece  casi  nada  al  aire. 

Por  dentro  poco  lustrosa  de  lustre  de  cera  que  se  acerca  al  de 
nácar. 

Textura  fibrosa  gruesa  6  fina,  recta  6  curva,  siempre  paralela. 

Fragmentos  en  astillas:  fuertemente  trasluciente,  y  en  lo  de- 
más conviene  con  la  anterior. 

Es  mas  escasa  que  ella  y  sus  cintas  b  venillas  serpentean  en  to- 
das direcciones  por  los  terrenos  de  sal:  la  arcilla  es  su  compañe- 
ra inseparable. 

Con  esta  está  en  relación  la  que  llaman  los  Polacos  S^ak,  aun- 
(|ue  se  distingue  por  el  sabor,  mayor  peso  y  la  propiedad  de  no 
atraer  nada  la  humedad.  Sus  caracteres  son  como  siguen : 

Blanca  amarillenta  y  asrisada.  Solo  en  cintas  de  varios  gruesos' 
llenándolas  todas  como  el  yeso  fibroso. 

Por  dentro  lustrosa  de  lustre  de  cera. 

Textura  hojosa,  al  parecer  de  triple  crucero  rectángulo. 

Fragmentos  en  astillas:  partes  en  barras  delgadas  y  muy  del- 
gados, que  le  dan  el  aspecto  de  estrias  paralelas. 

Fuertemente  trasluciente:  entre  blanda  y  muy  blanda:  quebra- 
diza: poco  pesada,  que  se  acerca  á  ligera. 

De  un  sabor  salado  tan  floxo  que  no  se  aprovecha  como  sal;  y 
por  su  consistencia  al  aire  se  usa  en  Polonia  para  hacer  figuritas 
y  aun  estatuas. 

Lampadio  dice  que  de  ^u  análisis  hecho  con  el  mayor  cuidado 
y  repetido,  resulta  ser  puro  cloruro  de  sosa,  de  suerte  que  lo  que 
da  á  la  sal  el  sabor  agradable  será  la  cortísima  cantidad  de  cloru- 
ro de  cal  6  de  maencsia,  que  contiene  según  algunos  tan  esencial- 
mente, como  la  piedra  de  Aragón  al  carbonato  de  estroncia.  h^ 
evaporada  al  sol  es  menos  salada. 

II.  Salmarina. 
Lake-salt,  Jam. — Seesalz,  W- 

Blanca  agrisada:  en  granos  gruesos  6  pequeños  algo  redondea- 
dos y  en  rodajas  sobre  ei  agua  de  los  lagos,  de  superficie  áspera 
y  poco  lustrosa. 

Poco  dentro  también  poco  lustrosa  de  lustre  de  cera. 

Textura  hojosa  imperfecta,  que  es  difícil  determinar  mas,  jea 
lo  demás  conviene  con  los  anteriores. 

Se  halla  en  el  fondo  y  en  las  orillas  de  las  lagunas  saladas  en 
la  Crimea,  en  los  desiertos  junto  al  mar  Caspio,  en  Egipto,  es 
la  América  del  sur  y  en  México. 
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Sal  amoniaco.  A  H4  CI. 

Ociahedral  Ammoniac-salty  M. — Salmiak,  Hausm.— «-Ammoniac 
muríate^  H. — Salmiác,  Beudakt. — Cloruro  de  aaiooiaco. 

Blanca  generalmente,  que  á  veces  tira  á  amarilla  ó  gris,  y  sue- 
le estar  manchada  de  verde,  amarillo  6  negro. 

Cn  estalactitas,  racimos,  globosa,  arriñonada,  en  costras,  en 
eflorescencia  harinosa,  y  en  los  cristales  de  la  fíg.  166  lam.  22, 
que  son  una  especie  de  leicitoedros,  de  sui>er6cie  lisa. 

Textura  poncí>idea:  de  transparente  á  trasluciente. 

Muy  blanda  de  1,  5  á  2:  muy  dócil;  según  Kársten  dúctil  la 
conebidea.  P.  de  1,  4  á  1,  6.  Sabor  urinoso  penetrante. 

Da  un  olor  fuerte  de  amoniaco  frotada  con  cal  viva,  y  forma 
grandes  cristales  por  sublimación.  Se  sublima  en  el  matracito  sin 
fundirse  antes  ni  dejar  residuo.  Formando  una  pasta  con  sosa  y 
^S^^f  y  calentándola  en  la  hojiUa  de  platina  da  fuerte  olor  de 
amoniaco. 

Se  halla  en  las  rajas  y  hendeduras  de  las  lavas  junto  á  los  yoU 
canes  que  están  ardiendo,  y  lo  mismo  junto  á  las  capas  de  carbón 
que  arden  igiualn^ente,  y  en  las  solfa  taras  f  también  dicen  que  se 
ha  hallado  en  arcilla  apizarrada  con  azufre.  La  que  se  saca  de  la 
quema  del  estiércol  de  los  camellos  en  Egipto  es  artificial,  y  tal 
^  la  que  se  usa  en,  los  tintes,  en  la  medicina  y  en  varías  opera* 
clones  metalúrgicas. 


C1.OBUROS   DE   CALCIO   T   BB   MAONKSIO. 

No  los  conozco  mas  que  en  disolución  en  el  agua  del  mar  y  en 
Jos  lagos  salados  con  salmarina,  sulfato  de  sosa,  &c. 


Clobubo  i>£  plomo  db  Mendip.  Pb  Cl  +  2  Pb. 
Peritomous  Lcad-bary te,  M. 

Blanco  amarillento,  amarillo  pajizo  y  rojo  rosado  bajos. 

En  prismas  rombales  de  102®  27'  biselados  en  los  extremos 
puestas  las  caras  del  biaelamiento  sobre  las  aristas  obtusas. 

De  lustre  de  diamante,  especialmente  en  la  textura  transversal, 
que  se  inclina  al  de  nácar  en  las  caras  de  crucero. 

l^xtura  hojosa,  pues  tiene  crucero  muy  perfecto  y  fácil  de  con*» 


sep;uir  paralelamente  á  las  caras  del  prisma,  y  vestigio8  de  el  ea 
la  corta  diagonal,  y  también  paralelamente  á  las  caras  del  bisela- 
miento.  La  transversal  concoidea  imperfecta  6  desigual:  agrio. 
Blando  de  3,  5  íi  4.  P.  de  6,  9  á  7,  1  según  Haidinger. 
Chisporrotea  ligeramente  al  soplete  y  se  funde  con  facilidad, 
tomando  el  glóbulo  un  amarillo  mas  subido  que  el  del  fósil;  se  re- 
duce sobre  carbón,  despidiendo  humo  de  ácido  muriático.  Trata- 
do con  peróxido  de  cobre  y  sal  microcósmica  toma  la  llama  ua 
hermoso  azul. 

Está  compuesto  según  Bercelio  de:  Oxido  de  plomo  -     55, SS 

Cloruro  de  plomo  .34,63 
Carbonato  de  plomo  7,55 
Agua  T         -         0, 54 

Siliza     r      -  -  lj46 

d  ácido  carbónico  supone  que  es  accidental. 
Se  ha  hallado  en  las  colinas  de  Mendip  en  Somersetshire  en 
masas  estriadas  embutidas  en  marganesa,  y  juntas  con  otros  mine- 
rales de  plomo,  y  espato  calizo. 


Plomo  muriocarbokatapo.  Pb  Cl  +  Pb  C*. 

Horpblei,  6  plomo  córneo,  Klaproth. — Phosgen-spMith,  Ba.* — 
Plomb  murio-carbonaté,  H. — Cotunnit  del  Vesuvio. — Kent- 
sine,  Beüdant. 

Blanco  agrisado,  amarillento  y  verdoso. 

En  los  cristales  de  la  íig.  153  lam.  21,  de  lustre  de  diamante. 

Crucero  por  la  base  y  por  los  lados  según  Br. 

Textura  transversal  concoidea:  de  transparente  á  trasluciente. 

Raspadura  blanca:  poco  dócil.  D.  4  según  Haidinger.  P.  de  6 
á  6,  1  según  el  mismo. 

Ál  soplete  se  funde  pronto  en  glóbulo  amarillo,  que  luego  se 
vuelve  blanco,  y  se  cristaliza  en  la  superfície  al  enfriarse:  se  re- 
duce sobre  carbón.  El  del  Vesuvio  dice  Bercelio  que  no  da  agua, 
se  extiende  sobre  el  carbón  y  humea,  y  con  sosa  da  muchos  glo- 
bulitos  de  plomo. 

Kláproth  sacó  de  su  análisis:  Oxido  de  plomo      -        -    85,5 

Acido  muriático  •  8,5 

Acide  carbónico      -         -      6,0 

Se  halla  en  Matlock  en  Derbyshire,  con  plonso  blanco,  nlena 
y  espato  flúor  sobre  plQmo  terroso  endurecido,  y  en  Haamdan 

*  Será  por  Ia  llama  azul  que  forma  con  peróxido  de  eobre  y  sal  ñMÍStkn 
pQro  lo  mismo  hace  él  de  Mendip. 
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en  Alemania,  y  PhilHpB  describe  prismas  rectangulares,  apunta- 
dos con  cuatro  caras,  atravesados  de  dos  en  dos  en  ángulos  rectos. 
JuA  variedad  verde  se  halla  en  cristales  sobre  galena  en  Southamp- 
toa  en  Massachusetts  en  Norte- Ain6rica,  y  en  el  Vesuvio. 


Cobre  muriatado. 

Muríate  of  Copper,  Ph. — Clorkupfer,  B. — Schmaragdochalctt.- 
Salzkupfer-Chlorit,  Br. — Cuivre  muríate,  H.,  y  el  arenoso 
de  Chile,  Atacamit  (Véase  la  página  54  de  mis  tablas). 

Comunmente  verde  puerro,  que  tira  por  un  lado  á  verdinegro 
y  por  otro  á  verde  pistacho:  por  refracción  verde  esmeralda  se- 
gún Phillips    El  arenoso  es  verde  yerba. 

Cn  masas,  arriñonado  de  superficie  muy  encostrada,  y  en  los 
cristales  de  la  fíg.  154  lam.  21. 

Son  pequeños  y  muy  pequeños,  adherentes  en  agujas  6  agrupa^ 
dos  y  lustrosos:  las  caras  a  rayadas  á  lo  largo. 

Por  dentro  de  lustroso  á  poco  lustroso  de  lustre  entre  vidrio  y 
cera. 

Textura  en  estrias  angostas,  cortas  y  divergentes  en  ramilleteai, 
y  hojosa  de  crucero  claro  paralelo  á  jas  caras  P,  y  menos  claro  4 
las  M  M':  la  transversal  desigual. 

Fragmentos  poco  agudos,  y  en  astillas  y  cuñas  agudas. 

El  que  está  en  masas  propende  á  formar  partes  granudas  peque; 
ñas,  y  barras  delgadas  divergentes. 

De  trasluciente  en  los  bordes  á  casi  transparente  según  Mohs; 
raspadura  verde  mansuina  según  el  mismo,  y  verde  que  amarillea 
un  poco  según  Br. 

1).  de  4,  5  á  5  según  Br. :  agrio:  quebradizo.  P.  de  S,  6  á  3, 
7  según  Br. 

Tiñe  la  llama  de  una  vela  6  de  un  palito  ardiendo  de  un  fuer^ 
te  azul  con  las  omllas  verdes^  y  se  adhiere  al  carbón  al  rededor 
de  la  prueba  una  pegadura  roja  que  tiñe  la  llama  de  azul,  cuan- 
do se  dirige  &  ella:  se  funde,  se  reduce  y  da  un  grano  de  cobre 
rodeado  de  escoria:  el  arenoso  da  mas  escoria  que  el  compacto, 
la  cual  muestra,  junto  con  la  reacción  del  cobre,  la  del  hierro;  y 
aun  esta  se  ve  mejor  en  el  vidrio  reducido  antes  que  aparezca  la 
de  cobre  con  el  enfriamiento. 

El  análisis  de  J.  Oavy  le  di6:  Oxido  de  cobre      -        -    73 

Acido  muriático         •         16,2 
Agua   -        -         -         -     10,8 

Se  halla  en  Remolinos  en  Chile  sobre  hierro  pardo,  y  á  veces 
con  cobre  rojo  y  carbonato  de  cobre^  y  en  el  Perú  con  alguniis 


minerales  de  plata;  y  el  arenoso  en  el  desierto  de  Atacama,  de 
donde  ha  tomado  el  nombre;  esta  forma  no  es  natural,  sino  que 
la  ha  cojido  como  la  platina  por  la  molienda  de  metales  de  oro 
y  plata,  que  arman  en  vetas  con  cobre  y  hierro  en  el  distrito  de 
Taropaca:  en  el  país  la  llaman  arenilla^  y  la  usan  como  polvos 
de  salvadera.  Lo  singular  es  que  se  haya  encontrado  revistiendo 
algunas  lavas  del  Vesuvio,  mas  parece  que  se  forma  diariamente 
exponiendo  el  cobre  6  sus  minerales  á  la  acción  del  agua  del  mar. 


Plata  c6rn£A.*  Ag  Cl*. 

Hexahedral  Pcarl-Kerate,  M. — Hornsilher,  Haitsm. — Hornera, 
W. — Chlorsilber. — Argent  muríate,  H. — Kerargyre,  Becd. 

Gris  de  perla  comunmente,  del  que  pasa  por  un  lado  i  azul 
violado  y  de-esplicgo,  y  por  otro  á  blanco  agrisado,  amarillento  j 
verdoso,  y  aun  á  verdegal,  espárrago,  pistadlo  y  verde  puerro 
claro:  con  el  tien^po  aun  la  verde  se  pone  parda. 

En  masas,  en  pegaduras  gruesas,  diseminada,  en  cocos  huecos 
llenos  de  polvorilla,  en  películas  encostradas,  y  en  cubos  con  es- 
quinas 6  aristas  truncadas,  que  creciendo  forman  el  dodecaedro 
del  granate,  todos  los  cuales  son  pequeños  y  muy  pequeños.  U|i 
pedazo  asombroso,  que  me  regaK)  el  C.  Marques  do  San  Juan  de 
Hayas,  que  no  sé  si  será  de  la  mina  de  su  nombre,  tiene  octaedros 
medianos  con  las  esquinas  truncadas,  aunque  algo  confusos. 

La  superficie  de  los  cubos  plana  6  cóncava  y  á  veces  poco  raya- 
da paralelamente  á  sus  aristas  de  combinación  con  el  dodecac^dro. 
Están  adhcrentes,  solitarios  ó  agrupados  en  escalas  y  sartas,  y  son 
por  defuera  lustrosos,  aunque  con  el  tiempo  se  pierde  el  lustre. 

Por  dentro  entre  lustrosa  y  poco  lustrosa  de  lustre  de  cera,  que 
tira  al  de  diamante  según  Mohs. 

Textura  concoidea  plana  sin  crucero  ninguno. 

Fragmentos  nomos:  pasa  de  fuertemente  trasluciente  á  poco 
trasluciente  en  los  bordes. 

Conserva  en  la  raspadura  su  color  aumentándose  el  lustre. 

Muy  blanda  de  1  á  2:  dáctil:  poco  resistente:  flexible.  P.  de 
5,  4  á  5,  6. 

Se  consigue  cristalizada  fundiéndola  y  evaporando  su  disolu- 
ción en  amoniaco.  Se  puede  reducir  frotándola  hámeda  contrt  la 
superficie  limpia  de  hierro,  cobre  6  zinc..  Se  ñinde  á  la  llama  de 

*^Se  Ikmó  ctfrnea  por  lo  trasluciente  y  por  dejarse  raspar  casi  como  el  cuer- 
no; mas  como  esta  voz  suena  mal,  se  ha  sustituido  Kerale,  que  aunque  signifi^ 
ca  lu  misiiiOf  no  toJos  lo  entienden. 
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una  vela,  despidiendo  en  humo  el  ácido  muriálico.  Sobre  carbón 
se  funde  en  gl6bulo  que  según  su.  mayor  6  menor  pureza  es  gris 
ele  perla,  pardusco  6  negro,  y  escorioso.  Al  fuego  de  reducción 
se  convierte  succesivamente  en  plata  metálica,  y  al  fin  da  un  glcH 
bulo  de  ella. 

Siendo  un  bicloruro  de  plata,  constará  de  24,67  de  cloro  y  75, 
32  de  plata. 

*  Se  halla  en  lo  alto  de  las  vetas  y  también  en  mantos  con  otros 
metales  de  plata,  como  polvorilla,  y  rara  vez  plata  sulfúrea,  y  mu- 
chas veces  con  hierro  pardo  ocráceo,  6  piritas  descompuestas:  á 
veces  aunque  no  en  vetas  con  oro  nativo.  En  México  abunda  en 
Catorce  hasta  mucha  profundidad  en  caliza  penea  6  alpina  segtuí 
Beudant,  y  el  beneficio  que  llaman  de  cazo  fué  desde  un  prioci- 
pio  destinado  para  ella. 


Mercurio  córneo.  Hg  Cl. 


o 


Piramidal  Pearl-Kerate,  M. — Chlorquccksilbcr,  B. — Quccksil- 
berhornerz,  W. — Mercure  muris^té,  H. — Calomel,  Beudant. 

De  color  gris  ceniciento,  que  pasa  á  veces  por  el  gris  amarillen- 
to, al  blanco  agrisado  y  amarillento. 

Se  halla  en  masas^  casi  siempre  en  costras  cristalinas  formadas 
probablemente  sobre  glObulos  de  mercurio  líquido,  y  en  los  pris- 
mas de  la  fig.  155  lani.  21. 

Los  cristales  pequeños  y  por  fuera  lisos  6  encostrados  y  lustro- 
sos de  lustre  de  diamante. 

Textura  concoidea  perfecta:  el  crucero  de  las  caras  M  muy 
confuso. 

El  claro  trasluciente,  el  obscuro  solo  en  los  bordes. 
Blando  de  1  á  2:  perfectamente  dócil:  quebradizo.  P.  entre  6 
y  7,  5. 

Se  volatiliza  sobre  carbón  sin  dejar  nada,  exceptuando  lo  que 
pueda  tener  mezclado  de  la  matriz.  En  el  matracito  da  un  subli- 
mado blanco,  y  en  el  mismo  con  sosa,  glóbulos  de  azogue  en 
abundancia.  No  se  disuelve  en  el  agua  y  su  composición  es  15  de 
doro  y  65  de  mercurio,  según  Zaboada? 

Se  halla  con  escasez  en  compañía  de  mercurio  nativo,  cinabrio, 
hierro  pardo  ocráceo,  en  Moschellandsberg  en  el  Ducado  de  Dos 
Puentes,  en  Idria  y  Almadén. 
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TUBBA. 

» 

La  de  los  pantanos  que  es  la  mas  común  en  la  naturaleza,  se 
forma  diariamente  y  se  halla  en  grandes  trozos  en  el  fondo  de  pa- 
rages  que  han  sido  ó  son  todavia  lagunas,  inmediatamente  deba- 
jo de  la  tierra  vegetal  y  á  veces  de  los  mas  bellos  prados,  y  es  ob- 
jeto de  inmenso  laborío  y  de  grande  importancia. 

De  color  pardo  musco  6  negro  pardusco. 

En  masas  blandas,  y  porosas  en  su  criadero,  que  se  rajan  al  se- 
carse. 

Centellante,  6  poco  lustrosa  de  una  especie  de  lustre  de  cera. 

Textura  desigual  de  grano  mediano  y  pequeño. 

Blanda  y  muy  blanda:  quebradiza:  árida,  áspera  y  ligera. 

Arde  con  llama  mas  6  menos  viva  sin  olor  sulfúreo,  exceptúan* 
do  la  piritosa  de  Brongniart:  solo  da  humo  espeso  y  fétido  como 
de  tabaco  6  plantas  secas,  se  carboniza  como  la  leña,  y  es  capaz  de 
dos  combustiones  como  el  carbón  de  piedra,  después  de  las  cuales 
queda  una  verdadera  ceniza  muy  á  prop&sito  para  abonar  los  ter- 
renos. A  pesar  de  su  mal  olor  sirve  en  los  usos  domésticos,  y  en 
las  infinitas  manufacturas  de  toda  la  Holanda.  El  gas  que  despide 
en  la  combustión  se  acerca  mas  á  oxido  de  carbón  que  a  hidr&ge- 
uo  carbonado,  y  se  dice  que  contiene  la  turba  ácido  subérico. 

Está  compuesta  de  plantas  entretejidas  y  comprimidas,  que  á  ve- 
ces se  pueden  determinar,  y  todas  han  sufrido  mas  6  menos  des- 
composición. 

Se  conoce  el  terreno  de  la  turba  por  la  especie  de  elasticidad, 
que  se  nota  caminando  por  encima  del,  6  golpeando  con  el  pie,  y 
facilita  á  cada  rato  á  los  holandeses  dar  mayores  saltos  que  el  de 
Alvarado.  Su  beneficio  ba  llegado  á  la  mayor  perfección  en  aquel 
pais.  Véase  la  Mineralogía  aplicada  á  las  artes  de  Brard. 

La  turba  puede  reducirse  á  carbón  por  destilación,  6  por  sufo- 
cación, y  según  Blavier  dan  100  partes  por  el  primer  método,  41 
de  carbón,  0,50  de  brea  y  cie  20  á  25  de  un  líquido  particular, 
capaz  de  servir  en  los  tintes  de  seda  y  lana,  ademas  de  una  fM>r- 
clon  de  hidr6geno  carbonado,  que  sirve  en  la  misma  operación, 
de  avivar  el  íuego  que  se  alimenta  con  las  turbas  de  peor  cali- 
dad. El  carbón  que  resulta  es  muy  preferible  al  que  se  saca  por 
sufocación,  como  el  de  leña. 

La  turba  fresca,  que  es  completamente  estéril,  expuesta  krgo 
tiempo  á  la  intemperie,  pulverizada  y  mezclada  con  cal,  marga  y 
estiércol  en  fermentación,  '6  con  aguas  corrompidas,  se  convierte 
en  excelente  abono. 

Me  he  extendido  tanto,  porque  las  tembladeras  de  Vera  Cruz 
han  de  ser  todas  de  ella. 
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LlONÍTB    6   CARBÓN   ^ARDOl 

I.  Betitnmadera. 
Bitumioous  Holz-^Houille  bruñe  cómiiicncéc,  th 

.De  color  pardo  musco  y  de  madera. 

di  troncos  y  ramas  por  lo  común  aplastados. 

A  io  largo  mate  6  poco  centellante  y  ñbrosá!  al  traVes  de  cen- 
tellante á  poco  lustrosa  de  color  mas  obscuro  y  concoidea  plana: 
la  textura  general  á  veces  pizarreña. 

Fragmentos  en  astillas:  raspadura  mas  lustrosa,  sobre  todo  á  lo 
]arp;o:  dócil:  queliradiza  á  lo  largo:  flexible  elásticamente. 

P,  de  las  mas  bituminosa  0,301,  y  de  la  menos  0,879  según  Br. 

Guindo  está  fresca  se  deja  aserrar,  acepillar  y  tornear,  al  aire 
se  raja  y  se  tuerce.  Parece  haber  sido  pino  y  abeto. 

II.  Carbón  tisbroso. 

Erdkohle.— *>-Houille  brtme  terreuse,  H» 

Pardo  musco,  que  tira  k  negro  pardusco,  y  á  pardo  de  madera 
y  aun  á  gris  amariNento. 

Entre  s6Hdo  y  desmoronadizo:  este  tiene  partículas  gruesas 
pulverulentas  mates  6  poco  centellantes,  poco  coherentes  y  que 
tiznón  poco.  Aquí  pertenece  la  sombra  de  Colonia,  C&llnisehé 
Umbra.* 

El  mas  s61ido  tiene  una  especie  de  textura  terrosa^ 
Arde  mejor  que  la  anterior,  y  se  cria  con  ella* 

III.  Carbón 'Vardo  común. — Gcmcine  Braunkohle. 

Pardo  musco,  que  tira  á  negro  pardusco:  también  en  forma  de 
madera:  de  lustroso  á  poco  lustroso  de  lustre  de  cera. 

Textura  conc6idea  grande  y  algo  plana,  y  en  parajes  ñbrosá 
que  es  de  color  mas  claro  y  menos  lustre,  y  nunca  tan  distintiva 
como  en  la  bctunmadera.   Poco  agrio:  algo  quebrafdizo. 

Perteneceriil  trap  de  capas  como  en  el  Mcisner  en  Hesse. 

*  La  sombra  de  Cotonía  £S  terrofta  parda;  se  enciende  fácilmente  y  arde  sin 
•llama  como  la  madera  podrída»  y  sin  humo,  y  produce  cenizas  blancas  ó  ro* 
Jas  Tiene  todAn  los  caracteres  orgánicos  y  clespojos  vegetales  enteramente 
ilescompuestos  qne  se  reducen  á  polvo  cuando  est^n  al  aire.  Sus  banco»  de 
cuarenta  pies  de  grueso  y  muchas  leguas  de  extensión  junto  á  (  olonia  esian  en 
la  creta  dura,  y  cubiertos  de  piedras  f  ofladas.  Re  usa  en  la  pintura  y  mucho 
mas  CQiilo  eoinbustible»  y  sus  cenizas  para  abonar  las  tierras. 

4M 
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Trapezoidische  J^raunkoble,  Kar^tex^^ 

Kntre  negro  de  pez  y  pardo  mnscoy  pasando  al  61t¡mo. 

Se  resquiebra  al  aire  en  tra¡)ezoedFOS  y  tiene  rara  vez  estmctun 
de  madera.  - 

Textura  principal  centellante  y  pizarrc^Ha  gruesa  é  iinpcrfeeta: 
la  transversal  poco  lustrosa  de  lustre  de  cera,  é  igual  que  á  veces 
pasa  á  conc6idca  plana. 

Fragmentos  trapezoedros,  que  á  veces  se  acercan  á  cúbicos. 

Raspadura  lustrosa:  muy  quebradizo. 

Es  el  mas  común  y  de  todos  los  pardos  el  que  abunda  mas:  en 
Kaltennordheim  contiene  semillas  y  en  Groenlandia  succino:  en 
Inglaterra  forma  bancos  gruesos. 

V.  Papiráceo. — Papierkohle. 

El  de  Sajonia  es  pardo  musco:  por  dentro  de  centellante  á  po- 
co lustroso  de  lustre  de  cera. 

Textura  pizarreña  delgada  y  muy  delgada:  la  transversal  pare- 
ce iffual  6  concoidea. 

tegmentos  en  rodajas  como  papel:  raspadura  lustrosa:  dócil: 
muy  quebradizo. 

Este  y  el  anterior  tiene  mucha  untuosidad,  la  que  pierden  al 
aire,  y  se  tuerce  mucho  mas  que  la  madera. 

Se  cria  en' terrenos  de  acarreo  con  las  otras  especies.  Aquí  per- 
tenece la  ^ 

DisoniLA  de  Cordier. 

Houillc  papíracée,  Lucas. — Stcrcus  Diaboli  de  los  SiciliaDos. — 
Terra  foiiata  bituminosa. 

Gris  verdosa  y  parda  de  hígado:  en  masas:  de  centellante  á 
mate:  la  textura  transversal  igual  6  terrosa:  resollando  sobre  ella 
huele  á  arcilla.  Según  Cordiér  se  halla  en  una  capa  delgada  entre 
otras  de  caliza,  que  parecen  ser  de  los  terrenos  terceros  en  Meliii 
Junto  á  Siracusa  en  Sicilia.  Entre  sus  hojas  hay  impresiones  de 
pescados  y  de  plantas  que  parecen  dicx)tiledonas:  otra  substancia 
semejante  se  cita  en  Chateauneuf  junto  á  Viviers  departamento 
del  Ródano. 

Estos  carbones  se  distinguen  del  carbón  negro  en  que  su  brea 
no  da  naftalina,  y  solo  dan  por  la  destilación  betún  y  agua  impreg- 
nada de  ácido  acético,  y  queda  un  carbón  brillante  y  compacto, 
que  conserva  la  figura  de  los  fragmentos  empleados. 
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Se  hallan  en  la  tercera  formación  de  arena,  arcilla  y  conglome* 
rado  que  está  sobre  la  creta  y  debajo  de  la  caliza  grosera  de  Pa- 
rís, y  en  los  depósitos  superiores  al  yeso  de  allí  mismo,  6  también 
debajo  del  basalto  y  de  las  rocas  del  trap;  nunca  en  vetas  ni  en 
hondonadas  y  calderas  como  el  negro,  ni  sus  capas  forman  ;sigza- 
que  ni  son  cortadas  por  vetas. 


Succino,    , 

Yellow  Mineral-Resin,  M. — Amber,  Pn.-^'Bernstein,  W. -^Suc- 
QÍnit,  Br. 

I.  Amarillo. — Suecin  jaune,  II. 

Amapillo  melado  de  todos  grados,  que  pasa  por  un  lado  al  de 
cera  y  á  pardo  cetrino  y  rojizo,  y  aun  se  acerca  mucho  á  rojo  de 
jacinto,  y  por  otro  tira  mucho  á  verde.  En  la  superficie  es  mas 
obscuro  que  en  lo  interior,  y  á  veces  pardo. 

Se  halla  en  toda  suerte  de  granos,  y  en  masas  esferoidales,  ra- 
ra vez  del  tamaño  de  la  cabeza,  y  á  veces  diseminado. 

Su  superficie  áspera  6  escabrosa  y  centellante,  que  se  acerca  á 
poco  lustrosa  6  á  mate. 

Por  dentro  resplandeciente  y  lustroso  de  lustre  de  cera, 
''  Textura  concoidea  grande  y  perfecta:  fragmentos  agudos. 

Transparente  de  simple  refracción:  blando  de  2,  5  á  3:  poco 
agrio:  quebradizo;  muy  poco  frío.  P.  de  1,  06  á  I,  08. 

Arde  con  llama  amarilla,  despidiendo  olor  agradable,  y  deja 
un  residuo  de  carbón. 

Es  disoluble  en  alcool.  Es  muy  característica  sq  fuerte  electri- 
cidad negativa  por  frotamiento. 

Su  análisis  di6  á  Drappier:  Carbón      .  ,         -     80,59 

Hidrógeno  -         -           7,31 

Oxígeno   -  -        -       6,73 

ÍCal        -  •         .           1,54 

Alumina  -  -        -       1,10 

Silíza    -  -         -           0,73 

Las  próximas  son  la  resina  peculiar  de  algún  árbol  que  pereció, 
y  el  ácido  succínico. 

Debe  su  origen  sin  duda  al  reino  vegetal,  c^pmo  lo  demuestran 
lo9  diversos  insectos  y  cuerpos  orgánicos  que  encierra  en  su  inte-* 
rior,  que  prueban  que  en  un  tiempo  ha  estado  blando  y  viscoso. 

Se  halla  en  las  capas  de  betunmadera  y  dentro  del  carbón  par^ 
4o  de  donde  lo  separan  las  olas  del  mar,  y  queda  flotando,  en  l«a 
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costas  de  'Pnisia,  Giirlándia,  Livonia,  Pomcrania  y  Dina  marea, 
donde  lo  recogen  con  i*edes.  Se  hacen  del  varios  adornos,  forma 
parte  de  ciertos  varnices  y  sin^e  de  sahumerio.  Los  pedazos  gran- 
des y  transparentes  tienen  mucho  valor. 

Mohs  junta  esta  especie  con  h  siguiente  por  haberlas  observa- 
do en  un  mismo  pedazo,  pasando  de  una  á  otra. 

Los  autoros  estranp^eros  citan  «mos  á  Oviedo  v  otros  á  Alicante 
en  España,  lo  que  probará  .que  ql  árbol  del  succino  existi6  en  va- 
rias partes. 

• 

II.  Blanco. — Succin  blanc  jaunátre,  H. 

Blanco  amarillento  obscuro,  que  tira  á  veces  á  amarillo  pajizo; 
tal  cual  vez  con  dibujos  en  nubes. 

F¡j[rura  y  snpcrñcie  la  del  anterior:  por  dentro  lustroso  y  poco 
lustroso  de  lustre  de  cera. 

Textura  concoidea  grande  y  muy  plana,  que  á  veces  se  acerca á 
igiial. 

Trasluciente,  y  so  P.  creo  que  ha  de  ser  mayor,  pues  Br.  asig- 
na al  género  de  1,  012  á'l,  2,  y  vemos  que  el  anterior  no  llega 
á  1,  1. 

El  copal  fí^sil  de  Beudant  es  amarillo  6- pardusco,  muy  quebra- 

'  dÍ7.o,  que  f«p  funde  fácilmente  en  una  substancia  transT)arente  cod 

olor.aromótioo;  pero  no  da  por  la  destilación  ácido  succínico  f>  da 

muy  poco.   Abunda  on  la  arcilla  azul  de  Higbgate  junto  á  LoiV; 

dres,  y  en  los  depósitos  de  carbón  pardo. 


Retín  ASFALTO, 
Rctin- Asphalt.  — Resin-asphalt,  Resinite. 

Pardo  cetrino,  de  hís^ado  y  rojizo,  que  pasa  á  rojo  pardusco  j 
de  jacinto,  y  aun  casi  á  naranjado:  el  pardo  cetrino  se  confunde 
con  el  amarillo  melado,  y  el  de  hígado  verdea  mucho  á  veces. 
Varios  de  estos  colores  están  juntos  eu  un  pedazo  en  zonas  6  lis- 
tas V  nubes. 

En  masas,  en  pedazos  redondeados  6  romos,  y  como  en  capas 
de  diversos  gruesos,  de  superficie  áspera,  resquebrada  á  veces^y 
de  mate  á  centellante. 

Por  dentro  de  lustmso  á  poco  lustroso  de  lustre  de  cera. 

La  textura  del  mas  lustroso  conc6idea  f>erfecta:  la  otra  pasa  & 
dcsÍQ;ual. 

Beudant  ha  observado  en  algunos^  partes  testáceas  concéntricas 
con  la  figura  arriflonada. 
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Fragmentos,  poco  agudos:  de  semitransparente  á  trasluciente  ea 
los  bu r  Jes 

Muy  blando;  de  1,  5  á  2  el  de  Halle:  poco  agrio;  el  mas  blan- 
do algo  dócil. 

Recicn  sacado  del  criadero  flexible  elÉsti comente,  aunque  des- 
pués se  entiesii:  poco  frió.  P.  1,  13  según  Ilatchett;  y  1,  12  se- 
gún Steffens. 

El  de  Halle  se  parece  mucho  á  una  resina  vegetal.  Los  ejem- 
plares mas  puros  constan  de  capas  alternas  mas  6  menos  transpa- 
rentes, configuradas  como  el  exterior  con  una  oquedad  en  el  me- 
dio. Aun  en  su  estado  natural  da  un  olor  particular,  especialmen- 
te frotándolo  entre  los  dedos,  que  conservan  por  mucho  tiempo  el 
olor.   Su  P.  1,  079. 

El  resinite  frotado  aisladamente  adquiere  electricidad  negativa. 
Se  enciende  á  la  llama  de  una  vela,  se  derrite  y  arde  con  mucho 
humo  y  olor  de  resina  vegetal  no  desagradable  al  principio,  y  al 
ñn  con  olor  de  betún  según  Steficas.  Se  disuelve  en  alcool  la  re- 
sina vegetal  quedando  el  betún. 

Los  dos  análisis  de  Hatchctt  y  Troust  dieron : 

Resina  vegetal        -         -         -   -     -     55,0     42,5 
Asfalto  ó  betún   -         -         -         -         42,5     55,5 
Oxido  de  hierro  y  tierra  arcillosa     -       3,0       1,5 
Otros  se  diferencian  mas  todavia. 

Se  ha  hallado  en  capas  de  carbón  pardo  terroso  junto  á  Halle 
en  el  Saale,  y  en  Bovey  en  Devonshire^  y  se  cita  con  hierro  arci- 
lloso en  Baviera. 


B^TÜN    ELÁSTICO. 

Mineral  Caootchouc,  6  ule  mineral. — ^Federharz. — Bitume  élas* 
tique,  H. — Elaterite,  Bevdant. 


.  % 


De  color  pardo  cetrino  claro  ú  obscuro:  el  dúctil  por  refracción 
entre  verde  aceituna  y  puerro. 

En  masas,  y  como  cubierto  de  una  corteza  de  pez  mineral  ter- 
rosa parda  cetrina  y  mas  dura,  á  veces  con  impresiones  globosas 
ó  de  tablas  de  baritina,  y  en  una  especie  de  rifiones:  la  superfi- 
cie de  estos  lisa  y  lustrosa,  la  de  las  otras  figuras  áspera  y  cente- 
llante. 

Por  dentro  lustroso  y'poco  lustroso  de  Justre  de  cera. 

La  textura  parece  pizarreña,  que  k  veces  pasa  á  conc&idea  im- 
perfecta: pero  á  Br.  le  parece  análoga  á  la  gancho9a,  solo  sf  le 
falta  la  dureza. 

Fragmentos  romos^  que  se  acercan  mucho  á  rpdajaii. 
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De  poco  trasluciente  en  los  bordes  paaa  i  opaco. 

Algo  mas  lustroso  en  la  raspadura. 

Muy  blando:  dúctil;  rara  vez  se  acerca  á  d6c¡l:  algo  resistente. 

Flexible  con  elasticidad,  aunque  no  con  la  tenacidad  de  la  go- 
ma elástica;  por  eso  la  han  llamado  algunos  goma  elástica  mineral, 
y  en  efecto  borra  como  ella  las  rayas  de  lápiz  del  papel,  pero  lo 
mancha  mucho:  untuoso  y  poco  frió.  P.  de  O,  9  á  O,  92:  huele  á 
betún. 

Arde  con  mas  dificultad  que  el  petróleo,  6  mas  bien  es  menes- 
ter que  se  liquide  primero  para  lo  que  basta  un  corto  grado  de 
calor.  Su  destilación  da  un  líquido  amarillento  muy  ligero  y  com- 
bustible: el  alcool  extrae  una  substancia  viscosa  y  amarga,  y  queda 
otra  seca  agrisada  6  negruzca. 

Su  análisis  dio  á  Henry  el  joven: 

Carbón  -         -         ,     52^25     58,26 
Hidrógeno  -  7,49       4,89 

Oxígeno         -         -     40,10     36,74 
Azoeto       -         -  0,15       0,1Q 

El  parage  mas  conocido  en  que  se  halla  es  la  mina  de  Odin  en 
Castleton  en  Derbyshire,  en  caliza  de  capas  con  esptato  calizo  y 
flúor,  blenda,  galena,  pirita  y  asfalto;  se  ha  hallado  también  ei\ 
las  minas  de  carbón  de  Montrelais  en.  vetas  de  cuarzo  y  espato  ca- 
lizo. 


Nafta. 
Erddl. — Bitume  liquide  blanchátre,  H. 

Amarilla  de  cera  y  gris  amarillenta  clara,  y  según  otros  perfec- 
tamcnte  blanca:  al  aire  y  con  la  luz  se  obscurece,  y  se  vuelve  viscosa. 

Bastailte  transparente:  perfe<*tamente  líquida. 

Untuosa.  P.  O,  84  de  Haüy,  O,  75  de  Thomson. 

Da  un  olor  fuerte  pero  agradable.  Se  disipa  al  aire  libre  y  arde 
con  mucho  humo,  olor  penetrante,  y  sin  dejar  residuo. 

Parece  el  único  líquido  que  no  tiene  oxígeno,  por  lo  cual  lo  ha 
usado  H.  Davy  para  resguardar  de  su  contacto  los  nuevos  metales 
descubiertos  por  el. 

Consta  según  Saussure  de:  Carbón     -        -    87,8 

Hidrógeno     -         12,2 

Se  halla  en  el  mar  Caspio:  el  pais  do  al  rededor  es  calizo,  y  el 
terreno  que  da  la  ñafia  es  arenoso  y  margoso.  La  nafta  que  manar 
ba  de  los  cimientos  de  la  obra  del  convento  de  las  capuchinas  de 
Guadalupe  ó  ciudad  de  Hidalgo  salia  de  pórfido  traquítico.  A 
ser  mas  abundante  se  podria  haber  alumbrado  con  ella  la  ciudad 
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de  México,  como  se  alumbra  la  de  Genova  con  el  de  Amiano  en 
el  estado  de  Parma,  descubierto  en  1802. 


Hatchetina. 
Hatchettn.  — ^IVI  i neral  ad  ipocire. 

Se  funde  bajo  del  punto  de  ebullición  del  agua:  da  aceite  por 
la  destilación,  dejando  carbón,  y  se  disuelve  fácilmente  en  éter. 

Se  baila  en  cintas  con  cuarzo,  espato  calizo  y  minerales  de  hier- 
ro en  Süd-Wales.  £1  Bergtalg  6  sebo  fósil  que  se  cria  en  Loch 
Fyne  y  otros  parages  de  Escocia  parece  una  substancia  afine. 


Naftalina. 
Seheererit,  natürliche  Naphthline. 

Blanca:  en  granos,  y  hojillas  cristalinas  de  poco  lustre  de  nácar. 

Mas  6  menos  trasluciente:  blanda  y  desmoronadiza. 

Sin  olor  en  frió:  mas  pesada  que  el  agua. 

Volátil  sobre  el  punto  de  ebullición  del  agua. 

Da  calentándola  un  ligero  olor  aromático.  Se  funde  á  36^  en 
un  líquido  oleoso  blanco,  que  deja  en  el  papel  mancha.^  de  erasa 
que  con  el  calor  desaparecen.  La  masa  derretida  forma  al  enfriar-' 
se  cristales  en  agujas  agrupados  en  estrellas,  los  cuales  parecen 
prismas  cuadrados.  Es  indisoluble  en  el  agua,  y  bien  disoluble  en 
espíritu  de  vino  y  éter. 

Se  cria  en  ojos  en  una  cap^  de  carbón  pardo  en  St.  Gal!  en  la 
Suiza. 


P£TR&I.£0. 

Steindl. — ^Malthe. — ^Bitume  liquide  brun  ou  noirátre,  H. — ^Brea 
mineral. 

De  color  pardo  musco  obscuro,  que  á  veces  tira  algo  á  verde. 
Lustroso  de  lustre  de  cera:  líquido  que  se  espesa  mas  con  el 
tiempo,  hasta  volverse  pez  mineral. 

Turbio,  en  cuyo  caso  es  trasluciente,  que  confina  con  opaco. 
Moja,  es  untuoso  y  poco  frió.  P.  de  O,  87  &  1. 
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Ba  (Vierte  okn*  bituminosos  y  arde  eon  llama  clara  amarílleota  j 
desprendimiento  (te  oUiq  de  olor  bituminoso,  dejando  un  corte 
residuo  carbonoso.  ~ 

Se  cria  en  terrenos  de  arenisca,  arcilla  apizarrada,  y  en  capas 
de  carbón  6  junto  á  ellas^  y  en  parte  en  los  de  acarreo;  y  á  veces 
como  en  Alsacia  está  tan  panetrada  la  arenisca  que  se  hace  hervir 
con  agua  para  sacarlo. 

Consta  sf^gun  Thomson  el  de  Persia  de:  Carbón  -         -     82,S 

Hidrogeno  14,8 

Es  de  grande  uso  en  los  muchos  paises  donde  se  cria  para  alum- 
brarse, untar  los  carros,  calafatear  los  buques,  resguardar  de  la 
putre£áiccion  los  cables  y  las  estacas,  é  impedir  que  lleguen  los  in- 
sectos á  los  árboles  frutales,  y  los  Egipcios  hacian  con  el  sus  mo- 
mias. 

Se  saca  por  el  arte  del  carbón  de  piedra  puro,  y  del  petróleo 
destilado  ^e  saca  la  nafta,  de  suerte  que  se  puede  decir  que  pasas 
uno  á  otro,  y  pudieran  constituir  como  antes  un  eiénero  que  se  lla- 
mase petróleo,  y  se  dividiese  en  común  y  en  naita. 


Betún  mineral.* 
Earthy  Bitumcn,  Ph — Erdiges  Erdpech,  W. 

De  color  pardo  musco:  en  masas:  por  dentro  de  centellante  i 
casi  mate.  •  . 

Textura  terrosa  gruesa,  que  pasa  á  veces  á  astillosa:  fragmen- 
tos romos;  adquiere  lustre  con  la  raspadura. 

Muy  blando:  dócil:  poco  resistente:  untuoso,  y  en  lo  demás 
conviene  con  el  asfalto. 

Es  el  de  Neufchatel  en  la  Suiza  el  que  Wémer  descrHiia  asi; 
pero  no  el  arenoso  6  impuro  de  Hanover. 


Asfalto,  t 
Erdpech. — Schwarzes  Erd-Harz,  en  parte. — Chapopote? 

Kegro  de  pez,  que  á  veces  se  acerca  al  de  terciopelo.  , 

En  masas,  diseminado,  á  veces  globoso,  arriñonado  y  estalac^-  ' 
tico,  y  en  granos  lenticulares  embutidos  en  betunpizarra. 

*  Supongo  que  es  l«  pez  mineral  terrosa  de  antes. 

f  Antes  era  especie  de  pea  iDÍneral  con  el  nombre  esoorioaa. 
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t^or  fuera  lustroso  y  resplandeciente. 

Por  dentro  mas  6  menos  lustroso  de  lustre  de  cera. 

Textura  conc6idea  á  veces  tan  perfecta  como  la  de  la  obsidiana« 

Fragmentos  algo  agudos:  opaco:  conserva  su  color  y  lustre  en 
ta  raspadura. 

Blando  que  pasa  á  muy  blando:  dócil:  quebradizo.  * 

Suave  al  tacto:  algo  untuoso  y  poco  frió.  P.  de  1,  13  á  1,  20. 

No  huele  mucho  k  betún,  y  arde  casi  como  el  petróleo. 

Su  análisis  dio  á  Kláproth  por  la  via  seca: 

Hidrogeno  carbonado      >        «36  pulgadas  cúbicas.    « 
Aceite  bituminoso       -         «         32  granos. 
Agua  algo  amoniacal       -         -       6 
.    Carbón        -         -         -         -         30 

So  halla  en  Albania  en  capas  muy  gruesas  en  una  montafia  dé 
arenisca,  y  lo  mismo  será  el  del  mar  muerto  donde  and&n  flotan- 
do los  pedazos,  como  en  el  lago  de  la  isla  Trinidad  y'en  las  costas  de 
Vera  Cruz  y  Tabasco;  también  se  halla  en  vetas  de  cobre  y  cobalto 
con  espato  pesado  y  calizo  en  Saalfeld,  y  en  Yberg  junto  á  Grund 
GD  el  Harze  con  hierro  pardo,  cuarzo,  espato  pesado,  y  en  Derby- 
shire  con  galena,  espato  flúor,  &c. }  en  Carintia  se  cria  en  ojos  en 
€:a]iza,  y  en  otras  partes  en  cocos  de  ágata  en  almendrilla. 

Sirve  para  quemar,  para  fuegos  de  artificio,  para  el  lacre  negro 
y  para  varnices;  y  el  negro  puro  que  da^  disuelto  en  cinco  partes 
en  pe^  de.  nafta  es  hermosísimo. 


Carbok  negro. 
I.  Carbón  de  pez. — Pechkohle. — Jayet,  H. 

Negro  de  terciopelo  que  pasa  al  de  pez. 

A  veces  en  forma  de  madera:  resplandecíente^e  lustre  de  ce1?aí 

Textura  concoidea  grande  y  pertecta:  fragmentos  algo  agudos. 

Conserva  su  color  en  la  raspadura:  poco  agrio:  mas  6  menos 
quebradizo. 

Adquiere  por  frotamiento  electricidad  negativa. 

Se  halla  con  el  apizarrado  en  la  formación  de  capas  de  carbón, 
y  en  el  Meissner  debajo  de  basalto. 

Como  toma  pulimento  se  hacen  botones  y  juguetes. 

II.  Carbón  he  cannel. 
KSlnnelkohle.* — Candle  Coal. — Houille  compacte,  lí. 

*  El  nombre  le  viene  de  Xannelen  LancMbire  j  según  WiftsaA  do  Can^é^ 
jorque  lo  usan  los  pobres  pura  alumbrarse. 

4N 
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Entre  negro  de  terciopelo  y  agrisadu. 

Por  dentro  poco  lustroso  y  centellante  de  lustre  de  cera. 

Textura  igual,  que  pasa  á  concoidea  grande  y  plana. 

Fragmentos  trapezoedros,  casi  cúbicos:  á  veces  se  acerca  á  se- 
miduro:  poco  agrio,  casi  algo  dócil:  aleo  resistente. 

También  pertenece  á  la  formación  del  carbón  de  capas,  y  no  solo 
es  buen  combustible  sino  que  se  tornea  en  cajas,  tinteros,  boto- 
nes, y  vasos  que  so  recomiendan  por  su  ligereza  y  porque  no 
manchan. 

ril.  Apizarrado. 

Schieferkohle. — Houille  físsile?  H. 

Entre  negro  de  terciopelo  y  agrisado:  rara  vez  tiene  en  las  ra- 
jas los  colores  del  pavo  real  6  del  pecho  de  paloma. 

No  pocas  Teces  resquebrado:  de  poco  lustroso  á  lustroso  de  lus- 
tre de  cera. 

Textura  pizarreña  plana,  imperfecta  y  gruesa:  la  transversal 
concoidea  {Mana  é  imperfecta,  que  pasa  á  igual  6  desigual.         • 

Salta  en  rodajas  y  en  fragmentos  romos,  y  á  veces  se  acercan  á 
cúbicos. 

Algo  mas  lustroso  en  la  raspadura:  poco  agrio  y  quebradizo. 

Es  el  mas  abundante  junto  á  veces  con  el  hojoso  y  el  grueso, 
siendo  el  que  domina,  y  sirve  para  quemar  y  aun  para  fundir  meta- 
les, separando  por  una  primera  quema  las  partes  volátiles  que  serian 
perjudiciales,  como  son  el  ollin,  el  amoniaco,  la  brea  y  el  hidrBge- 
no  carbonado, que  sirve  para  el  alumbrado  en  muchas  partes.  El  que 
se  desprende  naturalmente  en  las  minas  causaba  terribles  explosio- 
nes con  las  luces  de  los  mineros,  hasta  que  H.  Davy  descubrió  SQ 
lámpara  de  seguridad  a  prioH. 

IV.  Hojoso. 

Bl&tterkohle.-Houille  fuilletée,  H. 

Del  anterior  se  distingue  en  ser  lustroso  y  resplandeciente,  hojo- 
so planQ  en  una  dirección  claramente  y  menos  en  utraa  oblicua^ 
aunque  nunca  son  las  hojas  tan  delgadas  como  en  el  enlato  calizo; 
agrio  y  muy  quebradizo. 

Este  y  el  anterior  arden  bien,  largo  tiempo  y  con  llama  clan 
y  al  fín  se  conglutinan. 

La  pirita  mezclada  hace  que  los  mas  de  los  carlK>nes  se  ancien- 
dan  por  si  solos,  y  así  se  procura  sacar  de  las  minas  todo  lo  menu- 
do y  no  dejarlo  amontonado. 
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V.  Carboü  grueso,  por  su  textura  transversal. 

Negro  agrisado,  que  tira  al  de  pez:  poco  lustroso  de  lustre  de 

cera. 

Textura  principal  pizarreña  imperfecta  y  gruesa:.  la  trat>$versal 
desigual  de  grano  grueso. 

Se  acerca  á  semiduro:  poco  agrio  y  quebradizo. 

Es  el  que  menos  se  descompone  y  el  menos  usado. 

Seguu  las  investigaciones  de  Thomson  los  diversos  cairbones 
tienen  casi  la  misma  cantidad  de  carbón,  pero  varian  mucho  en 
cada  uno  las  desoxigeno,  hidrógeno  y  azoeto:  el  de  Cánnel  es  mas 
notable  por  carecer  de  oxígeno  y  tener  mucho  mas  hidrógeno  que  los 
demás,  y  así  será  mas  á  propósito  para  el  alumbrado.  El  azoeto  que 
tienen,  que  contribuye  á  la  formación  del  amoniaco,  indicará  que 
tanto  los  animales  como  los  vegetales  concurrieron  á  formar  el 
oarbon. 

Estos  son  los  carbones  de  la  arenisca  roja  que  se  hallan  con 
arenisca,  arcilla  apizarrada  y  conglomerado.  También  en  la  for- 
mación del  liaSf  keuper  y  caliza  de  conchas  hay  capas  subordi- 
nadas, que  en  general  son  piritosas  y  arcillosas,  y  se  cuentan  en 
el  carbón  arcilloso^  lettenkohley  que  Brongniart  y  Beudant 
llaman  stipite.  Su  color  negro  tira  á  gris  y  tiene  menos  lus- 
tre, siendo  á  veces  mate:  se  encieflde  y  arde  mas  ó  menos  fácil- 
mente con  llama  y  humo  negro,  olor  bituminoso  y  k  veces 
i&tido.  Se  ablanda  y  se  hincha  en  la  combustión,  pero  los  pedazos 
se  aglutinan  poco.  Da  al  fuego  betún,  agua,  gases,  amoniaco  y  un 
residuo  de  carbón,  que  toma  imperfectamente  la  forma  de  la  vasi- 
ja en  que  ae  destila* 

En  el  Durazno  se  halla  según  Bustamante  el  apizarrado  en  tina^ 
capa<de  mas  de  una  vara  de  grueso  entre  la  arcilla  apizarrada  que 
cubre  los  metales  de  azogue. 


Piedra  m£i.ada. 

Piramidal  Melichrone-Resin,  M.— Honigstein,  W.— Melllte,H. 

*  • 

.De  amarillo  nielado  claro  ú  obscuro,  que  se  acerca  por  un  lado 
al  de  cera,  y  por  otro  pasa  á  pardo  rojizo  y  rojo  de  jacinto:  rara 
vez  se  inclina  á  pardo  cetrino. 

En  granos,  y  cristales  eomo  los  de  la  ñg.  156  lam.  ^9. 

Por  «o  eomikn  son  medianos  y  pequeños,  en  pequeños  grupos  6 
adhérentes  sdiUrios.  Las  caras  P  rayadas,  la  a  terminal  lisa,  y 
las  del  octaedro  mas  obtuso  formado  por  los  truncamientos  de  las 
aristas  teriiainales  ásperas,  y  todas  ellas  de  resplandecientes  á  lus- 
trosas. • 
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Por  déntfo  resplandeciente  y  lustrosa  de  lustre  de  cera,  que  se 
acerca  poco  al  de  vidrio. 

Textura  concoidea  plana,  mas  6  menos  perfecta;  á  veces  hojo- 
sa imperfecta  de  crucero  muy  imperfecto  paralelo  á  la  base  se* 
gun  Br. :  fragmentos  algo  agudos. 

Varía  de  transparente  á  trasluciente:  blanda  de  3  á  3,  5:  poco 
agria:  quebradiza.   P.  de  I,  4  á  1,  6. 

Adquiere  electricidad  negativa  por  frotamiento  aislándola. 

Expuesta  á  la  llama  de  una  vela  pierde  su  color  y  transparen- 
cia y  se  pone  blanca  al  fin,  tomando  el  aspecto  de  la  creta,  sin 
dar  humo,  llama,  ni  olor:  se  disuelve  en  ácido  nítrico. 

Da  agua  en  el  matracito,  se  blanquea  y  se  pone  opaca.  Al  ru- 
sentarla se  carboniza  sin  olor  particular,  y  sin  que  se  tina  el  agua 
que  se  recoge,  ni  obre  como  acida  ni  alcalina.  Sobre  carbón  se 
ennegrece,  se  enciende  y  se  blanquea  á  un  fuego  intenso  enco« 
gién lióse  mucho,  y  después  se  porta  como  alumina  pura. 

Su  análisis  dio  á  Kláproth:  Alumina     -         -     16 

Acido  mélítico  46 

Agua  -         -     33 

Hasta  ahora  solo  se  ha  hallado  en  Artern  en  Turínge  en  una 
capa  de  carbón  pardo  casi  terroso  con  azufre  harinoso  y  aun  en 
pequeños  cristales. 


Hierro  oxalatado. 

Humboldtine,  del  C.  Mariano  de  Rivero. — Oxalit,  BR.~Faser^ 
Resin  y  Eisen-Resin,  6  Humboldtit  de  otros. — Oxalate  de 
fer,  H. 

Amarillo  de  ocre  y  pajizo  y  gris  amarillento  claro. 

En  chapas,  en  racimos  y  en  cristales  capilares,  que  son  píri- 
mides  cuadradas  según  Haüy,  y  rombales  obtusas  según  Br. 

De  poco  lustroso  á  centellante. 

Textura  compacta,  fibrosa  6  granuda  hojosa  de  cruceros  desco- 
nocidos. 

Raspadura  del  mismo  color  aunque  mas  bajo:  opaco,  blando  de 
9  á  2,  5.  P.  de  2,  1  á  2,  2. 

Se  electriza  negativamente  por  frotamiento. 

Al  soplete  se  rusienta  y  queda  una  substancia  porosa  6  de  color 
obscuro,  que  obedece  al  i  mían.  Los  ácidos  lo  disuelven,  y  el  amo- 
niaco precipita  ^el  oxido  de  hierro,  y  la  disolución  evaporada  da 
p€K]ueños  prismas  cuadrados  de  oxalato  de  amoniaco. 

Según  Kivero  consta  de:  Protoxido  de  hierro    •        -    ó3,SS 

Acido  oxálico  *        -         46,14 
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Ijo  halló  Br.  en  una  cape  de  carbón  pantanoso  junto  á  Bilin  en 
Boemía,  con  hierro  amarillo  y  yeso,  en  pequeñas  chapas  que  rara 
vez  terminan  en  cristales  capilares,  y  en  el  carbón  pardo  fofo  de 
Gros-Almerode  en  Hesse  en  pequeños  botones  compuestos  tam- 
bién de  cristales  capilares;  y  por  último  tiene  una  chapa  gruesa  de 
^xtura  granuda  hojosa  fina  en  su  interior,  que  no  sabe  de  donde  es 

Guano. 

Beudant  lo  describe  de  amarillo  obscuro,  de  fuerte  olor  de  ám* 
bar,  que  se  ennegrece  al  fuego,  dando  olor  amoniacal,  y  se  disuel- 
ve con  efervescencia  en  caliente  en  ácido  nítrico.  Secado  con 
precaución  el  residuo  de  la  evaporación  toma  un  bello  rojo,  qtie  son 
los  caracteres  del  ácido  úrico.  Vauquelin  y  Fourcroy  hallaron  los 
ácidos  úrico,  oxálico  y  fosfórico,  cal,  amoniaco,  una  substancia 
grasa  &c. ,  cuya  composición  es  análoga  &  la  del  estiércol  de  los 
pájaros.  Humboldt  lo  observó  en  las  islas  de  las  costas  del  Perú 
en  capas  de  50  á  60  pies  de  grueso  y  de  mucha  extensión,  y  pa- 
rece ser  el  resultado  de  los  excrementos  acumulado^  de  una  infi- 
nidad de  flamingos,  y  otros  pájaros  que  frecuentan  aquellas  istas. 
Se  usa  como  abono  para  el  cultivo  del  maiz,  y  según  Humboldt 
á  el  deben  su  fertilidad  aquellas  estériles  costas. 


APÉNDICE. 


C0BAJ.T0  BisMüTico. — ^Wismuth  Eobalterz,  K£rst£n. 

£n  el  matracito  da  ácido  arsenioso  y  un  sublimado  amarillo, 
quedando  él  mas  obscuro,  y  después  de  la  quema  tifie  el  vidrio 
de  bórax  de  azul  de  esmalte.  Sus  principios  constitutivos  son: 


Arsénico.    - 

77,96 

Cobalto    - 

9,88 

Hierro 

4,76 

Bismuto  - 

8,8S 

^                               Cobre 

1,30 

Niquelo  - 

1,10 

Azufre 

1,01 

Marganeso 

un  vestigio. 

-^Wálchner  piensa  que  aea  una  mezcla.  Se  ha  hallado  en  Schnee 

berg  en  Sajonia» 
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i^SCOLECITA  ANHIDRA.    3  A  Si  +  Ca  SU. 

Skolexerose,  BsuDAirT. 

Verdosa  6  blanquecina,  vidriosa,  á  veces  de  lustre  de  cera,  (ras- 
luciente  ú  opaca:  se  funde  al  soplete,  no  da  agua,  la  disuelven  los 
ácidos,  y  su  disolución  da  mucho  precipitado  con  el  oxalato  de 
amoniaco.  Su  composición:  Siliza     -         -     54,13 

Alumina  -  29,23 
Cal  -  -  15,45 
Agua  -  1,07  . 

Se  confundía  con  la  parantina  y  eácapolita  hasta  que  la  anaüi» 
Nordenskiold. 


EüLiTiNA,  Br. — Fasrige  grüne  Eisencrde,  W. 

Propende  á  formar  partes  testáceas  curvas  arriñonadas  y  delg^ 
das.  No  tiene  de  común  con  la  ttjsrra  verde  ferruginosa  mas  que 
el  criadero. 


IIoPEiNA. — Hopeit,  Brewster. 

Blanca  agrisada:  crucero  por  las  diagonales  del  prisma  perfeeto 
por  /,  menos  claro  porp:  las  caras  p  mu  y- fuertemente  rayadas  í 
lo  largo,  las  demás  lisas:  de  lustre  de  vidrio  y  en  /  de  nácar:  de 
transparente  á  trasluciente:  dócil. 

Al  soplete  pierde  el  agua  y  se  funde  en  bola  transparente  ti- 
fiándose  la  llama  de  verde:  con  bórax  da  glóínilo  tranqNtfeote 
deapiies  de  frío.  Es  calamina  eléctrica  según  Beudant 

8ok>  en  cristales  en  Jas  minas  de  calamina  de  Altenberg  en  Aix- 
la-Chapelle. 


HüfiUA.--Jiumite,  Boubnon. 

Los  cristales  son  parecidos  á  los  de  la  estronciana:  los  gemelos 
como  en  la  aragwata. 

Color  amarilJfo,  que  tira  á  blaaco  y  á  pardo  FOJÁca 
Lustre  de  vidrio:  textura  concoidea  imperfecta. 
De  transparente  k  trasluciente:  agria. 
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Se  halla  en  el  monte  Somma  junto  á  Ñapóles  con  mica,  haüy- 
na  &c. 

La  liguria  según  Bcudant  es  una  esfena:  Vivianí  confundid  el 
ácido  titánico  con  la  suiza,  y  loa  ángulos  estaran  también  errados. 


MoNOJPANiA. — Monophan,  Br. 

Se  funde  como  las  mas  de  las  zeolitas  con  espuma  y  fosfores* 
ceneja  en  esmalte  esponjoso. 

Br.  la  halló  entre  adularía,  pero  su  prisma  oblicuo,  y  sus  ca- 
ras de  biselamiento  iguales  y  semejantes,  á  homoedras  no  corres- 
ponden á  la  ortoclasia. 

£n  pequeños  cristales  transparentes  sobre  cuarzo  cristalizado, 
probablemente  procedente  de  alguna.almendrilla;  criadero  di^sco- 
nocido. 

La  murkisonia  es  ortoclasia. 


Pectolita^  6  piedra  peinada?  por  lo  fibrosa. 

Asi  describe  el  Dr.  K&bell  de  Munich  un  f6sil  iftuy  semejante 

á  la  mesotipa,  globoso  y  compuesto  de  fibras  divergentes  sobré 

cristales  de  natrolita  en  monte  Baldo  en  el  Tirol  meridional.  Tic* 

ne  lustre  de  nácar:  dureza  de  espato  flúor  á  feldespato.  P.  2>  6í>. 

Consta  dé:  Siliza     -         -     52,34 

Cal  -         35,21 

Sosa       -         -       9,66 
Agua  -  0,7^ 


Pholshita,  6  piedra  escamosa.  3  A  S  +  2  Aq. 

Blanca  agrisada  6  verdosa:  en  escamitas  6  fibritas  de  lustre  de 
nácar:  untuosa:  infusible  al  soplete,  que  da  a sua  por  la  calcinación, 
no  se  disuelve  en  los  ácidos  y  consta  según  Guillemin  de: 

Siliza  -  -  40,75 
Alumina  -  43,88 
Agua       -         -     15,36 

La  plata  y  el  plomo  telural  han  sido  descubiertos  por  Hum- 
boldt,  Shrenberg  y  G.  Resé  en  su  yiage  á  la  Siberia. 


636 


Plata  telüral. 

Entre  gris  de  plomo  y  de  acero:  en  masas  sin  ningún  crucCTO. 

Mucho  lustre  metálico:  mas  duro  que  el  sulfuro  de  plata  y  me- 
nos maleable.   P.  de  8,  41  á  8,  56. 

Al  soplete  sobre  carbón  se  funde  en  glóbulo  negro,  en  cuya  su- 
perficie al  enfriarse 'se  ven  muchos  puntos  blancos,  6  hermosas 
dendritas  blancas  de  plata  nativa,  sobre  todo  á  la  llama  interior. 
En  el  matracito  se  funde  y  tiñe  el  vidrio  de  amarillo.  En  el  tubo 
abierto  da  ademas  un  ligero  sublimado  blanco,  que  se  va  en  parte 
y  en  parte  se  funde  en  gotitas  dirigiéndole  el  soplo.  Con  sal  foil&ri- 
ca  á  la  llama  interior  se  mantiene  el  glóbulo  transpai'Cnte  en  ca- 
liente, y  al  enfriarse  se  pone  opalino,  si  el  metal  empleado  es  po- 
co, y  amarillo  6  amarillo  agrisado  si  es  mucho;  y  &  la  llama  ex- 
terior conserva  su  transparencia  aun  después  de  frió:  con  sosal 
un  fuego  continuado  deja  la  plata  pura. 

Su  análisis  di6  á  Rose  supongo:  Plata    .        -         -     62,30 

Telurio      -         -         36,69 
Hierro  y  algo  de  cobre  0,50 
de  suerte  que  consta  de  un  átomo  de  telurio  y  otro  de  plata,  6 
Ag  Te. 

Se  cya  con  algo  de  pirita  cúbica,  blenda  negra,  cobre  amarillo 
y  poco  mas  de  telururo  de  plomo. 


Plomo  telural. 

Blanco  de  estaño,  que  amarillea  mas  que  el  del  antimonio  na- 
tivo, sobre  todo  cuando  está  tomado. 

En  masas  con  crucero  exaedro:  lustre  metálico  bien  claro. 

D.  como  el  espato  calizo:  quebradizo  y  reducible  á  polvo  muy 
fino.  P.  8,  15  á  11^  de  Reaumur. 

Al  soplete  sobre  carbón  tiñe  la  llama  de  azul,  y  se  funde  á  la 
llama  exterior  en  glóbulo  que  se  volatiliza,  dejando  un  granito 
de  plata.  El  telurio  volatilizado  se  asienta  al  rededor  de  la  mues- 
tra en  forma  de  anillo  de  lustre  metálico;  á  mayor  distancia  fomii 
una  pegadura  amarilla  pardusca:  á  la  llama  exterior  se  extiende 
la  prueba  sobre  la  superficie  del  carbón,  y  el  anillo  metálico  es 
mas  pequeño  y  el  amarillo  mayor  que  con  la  interior.  En  eJ  ma- 
tracito se  funde,  tiñe  el  vidrio  de  amarillo  en  los  puntos  de  con- 
tacto, y  da  un  corto  sublimado  blanco,  que  se  reduce  á  gotitas  di- 
rigiéndole el  soplo. 

Por  la  corta  porción  de  metal  piensa  Rose  que  su  composición 
es  semejante  á  Ja  del  anterior,  á  saber,  de  un  átomo  de  cada  metal. 
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-  60>39 
38,37 

-  1,218 


9egUQ  esto  100  partes  ae  compondrán  de:  Plomo  - 
»  Telurio 

Plata     - 
1q  mismo  que  trae  Beudant. 

£1  metal  hojoso  y  el  amarillo  son  también  telururos  de  plomo; 
poro  es  diverso  su  h&bito,  y  el  primero  Contiene  ademas  oro  y 
m^s  el  segundo  y  mas  plata. 


Ptbofilita. — Pyrophyllite,  Hbrmanñ. 

Substancia  que  da  al  soplete  una  masa  que  se  esponja  en  fonña 
de  abanico,  infusible  y  da  también  agua  por  la  calcinación;  el  re- 
siduo toma  color  azul  calentándolo  después  de  haberlo  humedeci- 
do con  una  gota  de  disolución  de  cobalto^    . 

Consta  según  Hermann  de:    Siliza      -        -    59,79 

AlumiAa  -  29,46 
Magnesia  .  -  4,00 
Oxido  de  hierro  1,80 
Agua  -  -  5,6d 
Viene  del  Ural  con  el  nombre  de  talco  fibroso* 


T ACHÍLITA. 

Tachilit,  Br.^  por  la  prontitud  con  que  se  funde  ál  soplete: 

Se  funde  al  momento  con  hinchazón  en  escoria  parda  ampollo* 
aa,  y  se  halla  en  basalta  mas  6  menos  descompuesto  junto  k  j3ratis-' 
feíd  cerca  de  Gotinga:  se  parece  á  la  obsidiana*  *. 


Tcfboíta. — ^Tephroit^  Sr. 

Se  funde  al  soplete  en  escoria  negra,  y  parece  contener  zinc. 
Se  halla  con  zinc  rojo  y  franklinia  en  Sparta  en  Nueva  Jerséjri 


TrRNRRIA. — ^TüRNERlT,  Levy, 

Transparente  6  trasluciente:  la  raya  el  feldespato.  Consta  Ée- 
gun  Chüdren  de  alumina^  cal,  magnesia,  oxido  dQ  Jiierro  y  muy 
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poca  silizB.  Se  halla  con  cuarzo^  albite,  oetaedrita  y  cralonia  en  el 
monte  Sorel  en  el  Delánado. 


WsissiA* — ^Weiasite. 

Propende  á  cristalizarse  en  prisma  romboidal  oblicuo. 

Gris  cenicienta:  de  lustre  de  nácar:  poco  trasluciente,  raya  el 
vidrio.  Dio  su  análisis  á  Wachtmeister: 

Siliza  -  -  -  -  53,69 
Alumina  -  -  -  21,70 
Magnesia  -  .  -  .  B,99 
Protoxido  de  hierro        -  1,43 

Protoxido  de  marganeso  -  0,63 
Potasa  ....  4,10 

Sosa  ....      0,6a 

Oxido  de  cinc        -        -  0,30 

A^a  é  Jndicios  de  amoniaco     3,20 

Se  halla  en  ojitos  en  una  clorita  apizarrada  em  Erik-Matts  en 
Fáhlun  en  Suecia. 


2^BtiA. — ZuBLiTjB,  RemondinL 

Crucero  indetermicuido:  infusible.  Se  ha  hallado  eit  el  Somma 
(fondolomia. 


FIN. 


«5» 


índice  castellano. 


Los  números.indican  la  página. 

Acido  arsenioso    -    -  57,  541  prismática  *• 

Acido  bórico  hidratado  51,  486  Anortita      -     .     -     .* 

Acido  sulfúrico      *     -  64,  590  Anqueria  (dolomia 

Acmita 36^  390         Beudant)      -     -     ^ 

Adularía      -    ^    ^    .    *    344  Antimonio  arsenical  - 

Afrita      ------511  Antimonio  blanco 

Agalmatolita    -    -    -  ^4,  37S  Antimonio  gris     •    * 
Ágata      -.--..-    266  capilar 

Agua       -----  15,  211  compacto 

Alabandina  eig>umosa      -    215  estriado    • 

Alabaqdina  roja    -    -  54^  524  hojoso 

compacta      -    525  Antimonio  nativo 

hojosa      -    -p    524  Antimonio  rojo     -    - 

Alabandina  sulfárea  -    .6,  121  Antimonio  sulfúreo  ni- 
Albiaa    ^    -    -    -    ^  ¿5,  322  quelífero-     -    ^    ^ 

Albite 30,  348  Antofilita    -    -    -     - 

Álcali  mineral  nativo  495  Antracita    -    -    -    - 

Alluaudíte  -    -    -    -    ,    567  apizarrada  - 

Almandina    .         .       41,  428  en  barras  '  •• 

Alocroita     -    -     -    -  42,  434  'concoidea    •• 

Alofania        -        -      23,  302  Apatita  concoidea*      - 

Alumbre     •?     -    ^    -  69,  623  fibrosa       •  #- 

Alumina  ▼•  Websteria  hojosa       »    * 

Alumina  fosfatada      -  62,  Apirita  --«.-- 

con  amoniaco    ^    -  62,  575  Aploma.  -    -    -    -    - 

Amalgama  r    -    -,   -     1,    86  Apofilita      ,-•.-.. 

Amatista      -----    240  Aragonia     -     -     *    - 

Ambligonita     -    -    -  62,  574  Arcilla  plástica      -    ^ 

Amianto      -    -     -    -    *411  abigarrada 

Analcima     -     -     -     -  27,  330  común  -    -     -» 

Anatasia      -    -    -    -  46,  460  pizarreña  <-    - 

Andalucina      -    -    -  33,  368  Arcilla  apizarrada 

Anhidrita  compacta  -    -    605  Arena  magnética  *     - 

fibrosa    -    -  ^-    606  Arfwedsonia    -     -    - 

granuda  -    r    -    604  Arsénico  lustroso 


-  603 
30,  351 

54,  527 
4,  106 

-  474 
9,  160 

-  162 

-  16!) 
«  160 

-  162 

3,  96 
49,  476 

10,  164 
42,  437 

4,  110 

-  111 

-  112 
*  110 

-  559 
.  560 

60,  5ñ^ 
51, 

41,  431 
%5,  321 
53,  517 
25,  307 

-  309 

-  307 

-  308 
24,  311 
46,  \6% 
37, 

4^  1(W 


• 

-  3,  .9» 

-  4,  105 

-  -  410 

-  -  412 

-  74,  648 

-  51,  486 

-  36,  398 

-  -  400 
r,-  ^99 

-  -  398 

-  16,  237 

-  52,  493 

-  14,  206 

-  6,  118 

-  -  120 

-  -  120 


\ 


Arsénico  pativo     - 
Arsénico  platoso  - 
Asbesto  común 
leñoso 
Asfelto  -    -    ^-    - 

Alinear  -    -    -'   - 
Augita    -    -    -    - 

pwoiun  -    - 
•*,cbnc6idea  - 

hojosa   -í  •  - 
Automolitii  -    r    - 
Axinita  -    .    -.  - 
Azarcón  nativo 
Azufre  común 

terroao 

volcánico  - 

B 

Babingtonk          .-  37, 398 

Bariestronciana     -  53,  501 

Baritina       -        -  65,  593 

en  barras  -      597 

compacta  -      593 

estriada  -  -      598 

fétida       -  -      599 

ñbrosa     -  -      598 

granuda  -  -      594 

teatácea  curva  -      594 

testácea  plana  *      595 

terrona    -  •      593 

^aritocaTcin^        -  53, 499 

Barro        .    -         -  -      309 

Bergmania .-         -  33, 

Berilo  fino     /      -  -      ^^7 

ordinario  -      448 

Berilo  achorlado  -      585 

Bertieria      -         -  9,  164 

Betún  elifltico       -  74,  645 

Bctunmadera        *  641 

Betunmarga           -  -     516 

Betún  mineral       -  74, 648 

Betunpizarra         -  24, 31^2 

Peudancia    -        -  75 

Biarseniaro  de  niquelo  '     100 

Biotina          -        -  75 


Biseleitiuro  de  zwe 
Bismuto  arsenical  - 
Bismuto  carbonatado 
Bismuto  nativo 
Bismuto  sulfúreo  - 
Bismuto  sulfúreo  cuprí 

fero 
Bismuto  tekiral     - 
Bledia 
lücnda  amarilla     - 

hojosa  divÍ9Íb]e 
t>  de  cruceros 

hojosa  granuda 

negra 

parda  estriada 
fibrosa 
testácea 
Blenda  bismútica  - 
Éol        .        . 
Boracina 

Bórax  V.  AtincaF. 
Botriogena    - 
Botriolita 
Braunia 
Brea  mineral 
Bpeislakia 
Brewstcria    - 
Brochantina  - 
Brookia 
Bnmoéspato  - 
Bucklandia    • 
Burnonia 
Bustamancia  - 


Cacoxena 
Calaíta 
Calamina 
Calamina  eléctrica 
Calamita*       -  * 
Calcedonia    - 
Calcolita 
Caliza   - 

'  compacta 

eomun 


5,  117 
3,  104 

56,  539 

1,  83 

7,  146 

8,  148 

2,  92 
67,  615 

6,  122 

122 

123 

125 

124 

124 

124 

56,  539 

25,  320 

51,  487 

67,  617 
51,  490 
13,  189 

647 
75 
28,  335 

68,  619 
46,  461 
54,  527 
97,  398 
10,  165 
20,  291 

61,  565 

62,  573 
54,  529 
20,  287 

404 
18,  261 

63,  576 
501 
507 
509 


espática  v.  Empato  cáliz 


estilaticia 

506 

fibrosa 

505 

granuda 

504 

€a]  nitratada 

64,  590 

Cándia 

17 

Caparrosa 

acul 

619 

blanca 

.     615 

verde 

616 

Carbón  fibroso 

4,  no 

Carbón  fósil 

4,  110 

Carbón  negro 

74 

apizarrado 

650 

de  Cánnef 

649 

grueso 

651 

hojoso 

650 

1                de  pez 

649 

Carbón  pardo  pantanoso      642 

papiráceo       642 

pardo 

73,  641 

terroso 

641 

Carbonato  d^  plata 

56,  539 

Carbonato  de  telurio 

56,  540 

Carfolita 

43,  442 

Carfosiderita  - 

61,  565 

Carintina 

403 

Celestina 

65,  599 

estriada  - 

600 

fibrosa     • 

599 

granuda  fina 

603 

testácea 

600 

Cerería 

21,  292 

Cerina 

42,  438 

Cerio  carbonatado  - 

55,  531 

Cerío  fluatado  con  ex« 

ft 

ceso  de  base 

63,  581 

neutro  - 

63,  580 

Cerio  é  y  tria  fluatados  63,  582 

Chabasia 

26,  324 

de  base  de  cal 

325 

*           de  base  de  sosa        324 

Chamoisonia 

43,  444 

Chiastolita     - 

23,  303 

Childreoia     r 

•                 •    • 

62,  573 

^      •    • 


Chovelia 

m 

Gi  molía 

Cimofania      -         • 
Cinabrio  «* 

obscuro 
«ubi^o       • 
Cinabrio  hepático  .• 
apizarrado 
compacto  - 
Ciprina  .    •     - 

Cleavelandia  -         -  . 
Clorita  •-•       - 

apizarrada  - 
común 
hojosa 
terrosa» 

Clorofacita  y  cíoro(eita  21,  294 
Clor6palo  -  -  22,  29f 
Cloruro  de  calcio  y  de 

magnesio  .  ^  -*  72,  635 
Cloruro  de  mercurio  72,  639 
Cloruro  de. plata  -  72,  638 
-  Cloruro  de  plomo  de 
'  Matlok  .  •  72,  636 
Cloruro  de  plomo  de 

Mendip  -  .  -  '72,  635 
CoHalto  araankal  .  - 
Cobalto  en  bairaá  * 
Cobalto  bismútno  « 
Cobalto  blanco  '  ^ 
común  •  - 
estriado 
Cobalto  blanco  de  Schlad- 

ming  -        -  103 

Cobalto  estriado      -  547 

•D  revestimien- ' 

to    -        -       58y  548 

Cobalto  gris  -         3,  100 

Cobalto  lustroso     -       12,  183 

Cobalto  negro         -       14,  201 

desmoronadizo        201 

endurecido  fOl 


> 


*3,  KW 

1 

t 

103 

■ 

75,  653 

« 

3,  IQl 

101 

■ 

102 

f 


HO 


r-    -h 


I 


Salto  terroso  amarillo      5iF 
«  pardo 

*ÍÍTifjre  abigarrj}«lo  - 
Colíre  amarillo '  '* 
^obre  añ¡l^(|p 

CobrQ  Im laical     *- 
Cobre  sílerciopelado 
Cobre  azul  t^striado 
terroso  - 
Cobre  «zul  de^sj^iego 
Cobre  blanco 
Cobre  carbonatado 
Cobre  carbonatado  platoso  538 
Cobre  e^iMHono     -       55,  533 
Cobre  fosfatado       -       61,  569 
Cobre  gris     -   .    -       10,  169 
Cobre  gris  antimonial    10,  170 


\    549 

7,  ia7 

7,  138 

7,  137 
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4;  104. 

55,  536 

55,  536 

536 

538 

105 

55,  534 


Cobre  gris  Blendosó 
Cobre  gris  plomoso 
Cobre  mioáceo. 
Cobre  muriatvdo     - 
Cobre  nativQ 


112 

173 

59,  554 

72,  637 

I,     82 


Cobre  plomoso  6e1én ico        L15! 

Cobre  rojo     -  -  14,  2C0 

papilar  -  ^04 

compacto  -  203 

*   •      -hojoso  -  203 

Cobre  selénico  .  -  5,  116 

Cobre  su IfQieQ  t  7,184 

com^^acto  -  •  135 

dúctil,  -  '134 

hojoso  -  136 

Cobre  sulfúreo  prismatoi* 

dal              -  -  10,  166 

Cobre  verde  22, 
Cobre  verde  ferrugin^iSQ 

escorioso  t  299 

terroso «  -  299 

CocóHta          T  -  393 

Colombiana   -  -  48,  472 

Coürita           -  -  24,  315 

Colofonita      -  --  41,430 


Bi^mptonia  '"'.- 
MCondrodita    - 

Condarría- 

Conilia 

Con  i  te 

Corcho  fósil  - 

Cornalina 

Cornea 

Corundo 

Coucerania    • 

Craitonia 

Creta    - 

Criolita 

Crisoberilo     - 

Crisolita 

Crisoprasa      - 

Cristal  de  roca 

Cronstedcia    - 

Cuareo  común 
leohoso 


D 


DatoliU 

Davina 

Dialage 

Diamante 

Diaspopa 

Dicroita 

Diopsida 

Dioptasa 

Dipira 

Diploita 

Discolita 

Disodila 

Dolomía 


Edíngtonia 

Kgenmia 

Ekebergia 

Electro 

Eleoiita 

Epídota 

Epistilbita 


E 


28,  334 
64,  584 
59,  S5S 

17, 
524 

412 

263 

19,  278 

16,  229 

31,  358 

47,  465 

510 

63,  583 

44,  450 

39,  416 

265 

242 

38,  414 

17,240 

245 


51,4Sa 

26,  m 

39,  419 
4,107 
17,239 
43,  439 
36,  392 
22,  296 

33,  S63 
365 
32,359 
73,  642 
54,520 


332 

40,426 

33,  364 

90 

39,  421 
28,  33Í 


««d 


-fjiquinolita     •        -  S4, 

Brinia           -        -  59, 
Srlan  (grosularia,  Beu- 

daDt)          -        -  32, 

Sscapolita     -        -  52, 

E^olecita      -         -  26, 
Elscolecita  anhidra 

E^orodita     -        -  57, 

Eafena           -        -  47, 

£afragidia    ^-         -  24, 

Esmeralda     -        -  44, 
Esmeril 

Eaonita          -         -  40, 
Esparraguina 

Espato  amarillo      -  54, 
Espato  azul   - 

Espato  calizo          -  53, 
Espato  diamantino     - 
Espato  flúor  • 
Espato  pesado  v.  Baritina. 
testáceo  curvo 
testáceo  plano 

E^to  en  tablaa     -  19, 

Espato  de  viso       -  39, 

Espinela        -        -  16, 

Espodumena-        -  31, 

Espuma  de  mar     -  19, 

Estaño  de  Cornuallis  15, 

Estaño  oxidado      -  15, 

Estaño  sulfúreo      -  8, 

Estaurolita    -         -  «  4S, 

Esteatita        -        -  19, 
Estilaticia 

Estilbita        -        -  28, 


dodecaedra  ho- 


josa 
harinosa 
Estronciana  - 
Eucairita 
Euclasia 
Eucroita 
Eudialita 
Ealitina 


28, 
28, 
53, 

5, 
44, 
58, 
45, 
76, 


370 

553 

360 
361 
32S 
654 
543 
467 
315 
445 
233 
496 
559 
520 
62 
501 
233 
577 

^94 
595 
279 
419 
234 
355 
281 
210 
208 
149 
444 
280 
506 
333 

333 
334 
499 
116 
449 
553 
457 
654 


FahlÚDÍa        -         -       35,  d8d 
Farmaf  olita .  -        -      57,542 
Farmacosiderita     -.     57,545. 
Fassaite  -        ;     ^         394 

Feldespato  compacto  *        357 
'  bomun-  -  , '  ^,  342 
Fergusonia     -        .-       48,  470 
Fibrolite    .    -     .  -      23, '^07 
Fitina  de  plata  lustrosa  5, 
Flores  de  arsénico  -       57,  541* 
Flores  de  cobalto   -       58,527 
Flores  de  uranio     *       5^  * 
Flores  de  zinc  6  calami- 
na terrosa  -         -      4¿»  é3L 
Fluelite  (i  3,  "580 

Fluor  -         -.      63,  577 

compacto       -  579 

espático  V.  E?íJ)ato  flúor, 
terroso  -         -  580 

Forsteria       -        -.  *  44 . 
Franclinía      -         -  4  -14,  2Ó0 


Gadolinia'     - 
Galend>    ,,      - 

común 

polvorilla    - 
Gas  ácido  carbónico 
Gas  ácido  sulfuroso 
Gas  oxígeno  - 
Gay-Lussacia 
Gelenia 
Gibsia 
Giliugia 
Gismondina  - 
Glauberia 
Glaucolita 
Gmelinia 
Grafíta  compsicta    - 


44^453 

7,  lío 

140 

145 

52,  495 

65,  591 
12 

53,  497 
42,  436 
17,  239 
21,  298 
29,  339 

66,  611 
33,  364 
27,  331 

4,  tl3 


6M 


escamosa     -  114 

Granate  fino  y.  almandina 

ordinario    -  432 

Granate  de  marganeso  42,  435 
Greda  -  -  -  .309 
Grosularia  -  -  42,  438 
Guano  -         -  653 

Guijarro  ferruginoso  17,  252 
Guroííana»      -         -"     54,  523 


Hierro  arseniatado  tá- 


H     . 

Haid  ingería 

Halgisia 

Iiarni6toma 

de  base  de  barita 
A^  base  de  potasa 

Hatchelina  . 

Haüyna 

Hay  den  ia     . 

Hedenbergia 

Heliotropio 

Helvina 

Hepatith  %    . 

Herderia 

lierréria 

Her^chelia  . 

Heterosile   . 

Heulandia    . 

Hialita 

Hialosiderita 

Hidrato  de  magnesia 

Hidrógeno  sulfurado 

Hierro  amarillo    . 


Hierro  á  modo  de  colo- 


57„  542 
25,  321 

29,  337 
29,  339 
74,  647 
70,  629 
76 
d6,  396 

264 
44,  451 

599 
60,  561 
56,-940 
40)  428 

567 
23,  335 

275 

418 
15,  112 

Í9I 
68,  618 


fonia 
Hierro  arcilloso    . 
arriñonado 
en  barras  . 
común 
globoso 
granudo 


58,  546 
16,  221 
225 
221 
224 
2^5 
223 


57,  545 
46,  464 
22,  295 

54, 


60, 
54, 
14, 


60, 
60, 
60, 


481 
525 
193 
19S 
195 
555 
563 
564 


14,  199 

47,  465 

1,  SO 

80 

187 

4^2 


13, 


i  modo  de  jaspe       222 
oolítico      <  223 

rúbrica      *  222 


bieo 
Hierro  aic6tomo 
Hierro  azul . 
Hierro  carbonatado 
Hierro  cromado 
Hierro  espático 
Hierro  espejado 
común 
escamoso 
Hierro  fosfatado 
hojoso 
terroso 
Hierro  hepático  v.  Hier- 
ro pardo  compacto 
Hierro  magnético 
Hierro  menac 
Hierro  nietcórico 
Hierro  nativo 
Hierro  negro 
Hierro  oxalatado  . 
Hierro  palustre 

cenagoso   . 
pantanoso  . 
de  prados  • 
Hierro  pardo 

en  agujas  . 
compacto  . 
escorioso   . 
fibroso 
hojoso 
ocráceo 
Hierro  rojo 

compacto  . 
espumoso  . 
fibroso 
ocráceo 
Hierro  sulfatado  v.  Vi- 
triolo verde. 
Hierro  sulfatado  fibroso  67,  615 
Hierro  sulfatado  ocrá- 
ceo .         .  68, 61S 
Hierro  sulfatado  rojo    67,  617 
Hierro  titánico  402 
Hierro  verde                 76 


287 
227 
227 
16,  217 
220 
217 
220 
218 
219 
217 
196 
197 
196 
19S 
19Í 


14, 


665 


Híperstena 

Hisingria 

Hopeina 

Horhbleuda 

apizarrada 

basáltica 

común 

Humboldtilia 

Humboldtina 

Humia 

Hureaulite   - 


Idocrasa 

Ilmenia 

Indianite 

loduro  de  mercurio 

loduro  de  plata    - 

Iserina 

Isopira 

Itneria  -        r 


Jabón  f&8il  •* 

Jacinto 

Jamesonia    - 

Jaspeágata    - 

Jaspe  aporcelanado 
común 
de  Egipto 
listado 

Jaape6palo 

Jergón 

Jilolita 

Ji)&palo 


KeroIHa 

Kilinia 

&neb6iia 


39,  490 

21,  292 

76,  654 

37,  400 

402 

402 

400 

36,  396 

75,  652 

76,  654 
567 


40,  424 
46 

32,  359 
71 

71,  631 
46,  462 
34,  375 

33,  367 


25,  320 

301 

9,  163 

254 
17,  255 
252 
252 
274 
22f  300 
258 
273 


76 

2Sj  337 
38,  416 
P4 


Labrad  ori  te  -         31, 

Labrapiedras        -     • 
Lapislázuli  -         70, 

Lápiz  -         -        24, 

Lapi^plomo  V.  Grafita^ 

62, 
24, 
31, 
25, 


Lazulite 

Leelia 

Leicita 

Lenzinia 

Le])idocroqu¡ta 

Lepidolita    - 

Levína 

Libetenia     - 

Lievrina 

Lignite 

Liguria 

Litomarga   - 


35, 

26, 

61, 
38, 

77, 
24, 


Lobpite 

Looaonia 

Lucuiana 


desmoronadiza 
endurecida 
ferruginosa 
talcosa 


28, 


356 
232 

628 
312 

572 

no 

354 
321 
217 
386 
325 
570 
413 
641 
655 
316 
316 
317 
317 
318 
426 
336 
512 


M 


MagnesiaespSto    -  ' 

Magnesite    -        -     * 

Malaquita     - 

compacta 
fibrosa    - 

Malfiquita  silicífera 
común  • 
cobre  verde 
hidr6fano  '^ 

Manteca  fósil        ^ 

Marecania    - 

Marga 

eindurecida 


M,  521 
53,  519 
55,  534 
535 
534 
22 
22i  297 

22,  298 
618 

34 

515 
^1^ 


666 


terrosa       -  515 

Marganesa  carbonatada  54 
Marganesa  cobriza         15,  214 
Marganesa  fosfatada      61,  566 
Marganesa  gris  compacta     192 

estriada  13,  190 

hojosa  191 

Marganesa  inflamable    16,  214 


espumosa 
fibrosa 


215 
214 
215 
15,  213 
13,  188 


ocrácea 
Marganesa  lustrosa 
Marganesa  negra 
Marganesa  delPiamonte     423 
Marganesa  silicatada 

negra     - 

roja 

semimetálica 
Marganesa  sulfúrea 
Marmol  ita   - 


Mascañina   - 

Meionita 

Melanita 

Melilita 

Melita 

Menac  amarillo    - 
pardo     ■    - 

Menacan 

Mercurio  córneo  - 

Mercurio  hq)&tico 
apizarrado 
•compacto 

Mercurio  nativo  ^ 

Mesitinespato 

Mesóla 

MesoJtta 

Mesottpa 

escolecita 

mesolita 

natrolita 

Metal  aceitunado  • 

Metal  en  agujas    - 

Metal  amarillo     • 

Metal  blanco 

Metal  escrito 


20,  290 
20,  289 
290 
6,  121 
19,.  283 
66,  613 
32,  363 

41,  433 

42,  437 
75 

468 
467 
46,  463 
72,  639 
159 
160 
159 

1,  85 
54,  520 
26^  330 
26f  328 
26,  326 

328 

328 

327 

59,  555 

8,  147 

2,  94 

1,  83 

2,  95 


Metal  de  estaño  -  15,  20S 
Metal  estriado  -  59,  557 
Metal  gris  -  173 

Metal  hojoso  6  de  Nagiag  2,  93 
Metal  lenticular  -  59,  554 
Metal  negro  -         10,  170 

Metal  de  niquelo  -  3,     99 

Metal  de  tiUnio  r.  Esfena. 


Metal  de  yesca     - 
Meteorolita 
Mica  aperlada 
Mica  -        -        - 
Miemia 
Mohsia 

Molibdena  sulfúrea 
Monofania  - 
Murkisonia  - 

N 

Nafta       '     - 

Naftalina 

Natrolita 

Natrón 

Necronita    - 

Nefelina 

Ncfrita 

Nigrino 

Niquelo  arsenical 

Niquelo  lustroso  - 

Niquelo  sulfúreo  • 

Nitro  cúbico 

Nontronia    - 

Nosiana 

Nutalift 

O 

Obsidiana  - 
Ocre  de  antimonio 
Ocre  de  bismuto  - 
Ocre  de  niquelo  • 
Ocre  de  uraaio  - 
Oio  de  gato 
Oligoclasia 


475 
51 
29,  339 
35,  383 
54,  522 
77 

11,  17S 
77,  655 

655 


74,  646 
647 
26,  327 
52,  495 
77 

33,  365 

43,440 

464 

3,  99 
12,  184 

7,  134 
64,589 
44,  445 
70,  §30 
77 


34,378 
49,  473 
15,206' 
56,550 
16,  229 
251 
31,354 


e«7 


Olí  vi  no 
Onfacsta 
Oolila  caliza 
Ópalo 

blando 

común 

fino 

menilia 
Oro  blanco 


^9,  417 
395 
507 

18 

270 
271 
269 
275 
94 


Oro  dendrítico— oro  graneo  95 

Oro  nativo  gris     -  90,    93 

de  color  de  latón  89 

subido            -  1,    89 

Oropimente           -  12,  180 

Oro  platoso   .        •  90 

Ortíta           -         -  45,  454 

Ortoclasia     -         -  29,  342 

adularía  344 

común  -  34£ 

piedra  sonora        347 

vidriosa  345 

yeloespato  346 

Osmelita      -        -  78 

Osmiuro  de  iridio  2,    88 

Ostrania       -         -  78 

Ozahreria    -        -  26,  323 

OxaliU          -         -  75,  652 

Oxido  de  cromo  verde  50,  481 

P 

Paladio  nativo      -  2,    S6 

Parantina    -        -  32,  362 

Pargasite      -         -  404 

Pectolita      -        -  655 

Pedernal      -        -  18,  259 

Pella  natural         -  1,    86 

Periclina      -        -  30,  350 

Fetalita        -         -  31,  352 

Petróleo       -        -  74,  647 

Pesblenda    -        -  Í5,  207 

Fhilipsia      -         -  29,  340 

Philipsite  (dedicado  al  química) 

T.  cobre  abigarrado. 

Pholerita     ->        *  78,  655 

Ptcnita          -.         -  64,  585 

Picrofarm^ooUtia  -  57>  543 


Picrosmina 
Piedra  alumbre 

apizarrada 
Piedra  aperlada  - 
Piedra  arcillosa 


38,  409 

69,  625 

626 

33,  369 

34,  313 
común  -  313 
arcilla  ferruginoss     314 

598 

29,  340 

341 

340 

40,  426 

18 

257 
258 
515 


Piedra  de  Bolonia 
Piedra  del  Cabo  • 

fibrosa 
hojosa 
Piedra  de  canela  - 
Piedra  córnea 

astillosa 
concoidea 
Piedra  en  conos   - 


Piedra  de  cruz'  -  29,  337 
Piedra  espumosa  -  33,  369 
Piedra  fétida        -  512 

Piedra  notante  -  18,  267 
Piedra  higrométrica 

pizarra  de  pulir  18,  276 
id.  de  apegamiento  277 


Piedra  de  jabón    - 

Piedra  de  Labrador 

Piedra  de  luna 

Piedra  melada 

Piedra  oleosa 

Piedra  ollar 

Piedrapez    - 

Piedra  radiante 
asbestosa 
común 
vidriosa 

Piedra  de  Salam 

Piedra  sonora 

Piedra  de  toque 

Piedra  de  tripas 

Piedra  de  viruelas 

Piedra  de  viso 

Piedras  de  rayo 

Pimelita 

Pinia 

Piralolita 

Pirencite 


43,  441 

31,  356 
344 

75,  651 
366 
377 

34,  372 

37,  405 
405 
405 
406 
234 
347 
256 
605 
558 

39,  419 

81 

34,  37a 

35,  387 
19,283 
41>  434 


M9 


Pirita  arsenical     -         12,181 

ax6toma      -  182 

común         -  ISl 

metal  blanco  18S 

Pirita  arsenical  lustrosa        103 

Pirita  sulfárea  blanda      6,  131 

amariila  6  cúbica       1 ZG 

blanca  b  radiante       1^7 

celular       -  130 

en  crestas  -  l-:9 

en  flechas  6  lanzas  128 

hepática     -  128 

Pirita  capilar         -  7,  1  :>4 

Pirita  magnética   -  7,  131 

Piroclor        .         -         47,  466 

•Pirolusita     -         -         13,  185 

Pirosmalita  -         *         S8,  414 

PirortiU       -         -         45,  455 

Piropo  -         .         41,  419 

Pistacia         -         -         39,  422 

Pisolita         -         -  507 

Piroxena  blanca    -         36,  391 

nef^ra     -         36,   ^98 

verde     -         36,  391 

Piroxena  manganesífera  37,  897 

Pizarra  alumbrosa  626 

Plasma         -         -  265 

Plata  agria  -         -  8,  153 

compacta     -  153 

hojosa  -  154 

Plata  antimonial   *  3,    97 

Plata  arsenical       -  4,  105 

Plata  azul  de  Catorce     56,  538 

Plata  córnea  -         72,  638 

Plata  gVis     -         -         10,  168 

clara       -  167 

obscura-  167 

Plata  gris  antimonial       8,  152 

Plata  molibdíca     -         5,  2,  92 

Plata  nativa  -  I,    84 

Plata  selénica        -  5,    47 

Plata  sulfárea        -  8,  1  .^0 

Plata  sulfúrea  cuprífera        15^ 

Plata  sulfúrea  flexible      8,  131 

Plata  telural  -     2,  94,  656 


Píata  virgen  -  1 ,     84 

Platina  -         -  2,     87 

Pleonasta     -         -         16,  236 
Plomo  agomado    -         17,  2^8 
Plomo  amarillo     -         50,  479 
arriñonado  552 

arseniatado  584 

azul  -  IM 

blanco        «-         55,  531 
carbonatado         55 
córneo        -         7S,  636 
fosfatado    -  61,  h68 

mol  i  bd  atado'       50 
murictcarbonata- 

do  -         72,  636 

negro         -  535 

pardo         -         50,  483 
rojo  -         50,  482 

Plomo  cobrizo  selénico  115 
Plomo  selénico     -  5,114 

Plomo  sucromatado        50,  483 
Plomo  sulfatado    -         68,  B*lO 
Plomo  sulfatado  cuprí- 
fero -         -         68,  621 
Plomo  sulfocarbonala- 

do  -         -         69,  621 

Plomo  sulfocarbonata- 

do  cuprífero       -         69,  62S 
Plomo  sulfotricarbona- 

tado  -         -  69,  622 

Plomo  sulfúreo  bismútico  9, 156 
Plomo  telural  -  2,  93,  6  '6 
Plomo  verde  -  61,  568 
Plomo  vitriólico  -  68,  620 
Plumbago    -         -  145 

PolihaliU  -  -  67, 214 
PolimieniU  -         47, 466 

Polvorilla  de  arsénico    78 
Polvorilla  de  cobre        1^,  304 
Polvorilla  de  niquelo  14,  205, 

551.      ^ 
Prasio  -         -  «49 

Prehnia  v.  Piedra  del  Caba 
Prusiato  de  hierro  564 

Psilomelan  ccmipaeto     13, 167 


660 


libroso 

R 

Kejalgar 
Retiti.'tsfalto 
Kosclia 
Rosicler  claro 

obscuro    - 
Rosicler  séiniprismáti 

co  -         - 

Retoña 
Rtihclana 
Rtibi  oriental 
Róhrica 
Rutilo 


188 


11,  179 
7%  644 
57,  54Í? 
11,  174 
11,  174 

11,  177 


Sáhlia 

Sal  amoniaco 
Sal  capilar   - 
Sal  catártica 
Sal  gema  hojosa   - 
fibrosa  - 
Sal  de  Glauber 
Sal  de  la  higuera  * 
Salitre 

Sal  marina  - 
Sal  plumosa 
Saparite 
Sarco!  i  te 
Sardio  6  Sardonix 

Saussurite    - 

Schutzia  fibrosa    • 
Selenita 

Semi6palo    - 

Serpentina  común 
fina 

Sideroschisolita 

Silimania 

Silizapizarra 

Sodalite 

Sombra  de  Venecia 


41,  431 


S87 


35, 

231 
222 

46,  457 


36,  391 

71,  635 
614 

66,  613 

71,  632 
633 

65,  592 
613 

64,  589 
634 
618 

79 

27 

263 

32,  359 
599 
607 
272 

20,  2S6 

20,  2S4 

21,  293 
23,  306 
17,  256 
71,  630 
16,  216 


Somervilia             -  40 

Sordavalia    -         -  43,  441 

Sosa  carbonatada  -  52,  495 

prismática      -  52,  496 

semiprismática  495 

Sternbergia  -         -  8,  151 

Stiipnomelan         -  21,  293 

Sttlpnosideríta      -  16,  220 

Subarsenito  de  niquelo  í)8,  551 

Succino  amarillo  -  73,  643 

blanco      -  644 

Sulfato  de  amoniaco  66,  613 

Sulfato  de  potasa  -  66,  612 


Tachilita      - 
Talco  - 

común 

endurecido  * 

terroso 
Talco  zoográfico  • 
Tantalito      - 
Tautolita      - 
Tefroila 
Telurio  nativo 
Telururo  gráfico   - 

hojoso 
Tenancia 
Tequezquite 
Tetartina 
Thomsonia  - 
Tierra  amarilla     - 
Tierra  azul  ferruginosa 


79 

34,  375 
375 
377 
375 

35,  382 
48,  471 
21,  294 
79 

2,     91 

2,     95 

94 

11,  171 

52,  495 

30,  34  S 

27,  332 

25,  319 

564 


Tierra  de  batan     -         24,  318 
Tierra  labrantía    -        73 
Tierra  de  porcelana      24,  310 
Tierra  verde  ferruginosa  61  " 

id.  fibrosa  v.  Eulitina. 
Tierra  de  Verona  35,  382 

Titanio  ferruginoso  464 

Toba  caliza  •  508 

Tobasiliza    •        -  250 

Topacio        7        -         64,  666 


•70 


Tor  relia 

Ti-emolana  - 

asbestosa 

comuQ 

vidriosa 

Trifania 

Trípoli 

Trona 

Turnia 

Tungstaio  de  plomo 

Tuni^tena    - 

Turba 

Turmalina    - 

Turneria 

Turquesa     - 

U 


38,  414 

37,  407 

407 

408 

409 

SI,  363 

18,  268 

52^  496 

493 

49,  479 

49,  476 

73,  640 

51,  490 

79,  657 

62,  573 


Uranio  carbonatado       5G 
Uranio  micáceo  62,  575 

Uranio  sulfatado  69,  627 

Uranio  y  cobre  sulfata- 
dos -         -         -         70,  627 
Uranita         -         -         62,  576 


W 


Wagneria     - 
Websteria    - 
Weissia 
Wemeriana 
Witeringa    - 
Withamia    - 


60,  561 
69,  e25 
658 
32,  360 
53,  497 
79 


Yeloespato  -        -  346 

Yeso             -         .  65,  607 

compacto       -  610 

espático  V.  Selenita. 

espumoso      -  611 

fibroso           -  610 

granudo         -  609 

terroso           -  611 

Yeso  anhidro        -  603 

Ytria  fosfatada      -  60,  562 

Ytrocerína  -        -  63,  582 

Ytrotántalo  -         -  48,  469 

amarillo  469 

negro  469 

pardo  •    469 


Vacia 

Yanadiato  de  plomo 
Variolite 
Vavelia 
Vesuriana    - 
Vignite 
Vitriolo  azul 
Vitriolo  blanco    • 
Vitriolo  verde 
Vivianite 
Volastonia   - 
Vólfran        • 
Voquelinia  - 
Vulpinite     r 


314 
50,  483 

358 
62,  571 
40,  424 
61,  565 

619 
67,  61$ 
67,  616 
60 
19,279 

49,  477 

50,  48$ 
606 


Zafirin 

Zafiro 

Zeagonita    - 

Zeolita  compacta  - 
cúbica 
estriada    • 
fibrosa 
harinosa  - 
hojosa 

Zinc  rojo        *      -% 

Zinkenia 

Zoisía 

Zúrlia 


43,443 
229 

29,  389 
329 
330 
333 
329 
32& 
335 

13,  192 
9,  135 

40,421 

79,653 


eri 


INDICB  INGLES,  ALEMÁN  Y  FRANCÉS: 


Abrazil 

- 

539 

Achat 

- 

266 

Acide  boracique  - 

486 

Actinote 

- 

405 

Aerolit 

- 

81 

Alalite 

- 

393 

Alaunschiefer 

626 

Alaunstein  . 

625 

Albin 

- 

3¿2 

Albit 

* 

348 

Allanit 

438 

Allophane 

- 

302 

Alumine  fluatée  alcaline 

583 

Amethiat 

- 

240 

Ammoniaque  muriatée 

635 

Amphibole 

400 

Amphigéne 

354 

Analcime 

330 

Andalusite 

368 

Anhydrite 

603 

Ankerit 

527 

Anthophyllite    - 

•* 

437 

Anthracite 

- 

lio 

Anthrakonit 

514^ 

Antimoine  muríate 

474 

Antimoine  natif 

- 

96 

oxydé 

- 

473 

Bulphuré 

160 

nickelifére  164 

.Antimonoker 

47S 

Apophillite 

•■ 

321 

Apyrít         .         .  499 

Argent  antimonial      •  97 

antimonié  sulphuré  174 

antimonié  sulphuré 

noir  - 
muríate  - 
natif 

sulphuré  - 
Argent  et  cuivre  sulphuré 
Argent  gris  antimonial 
natif  aurifere   - 
Argentiferous  copper- 

glance 
Arsenic  argental 
natif     - 
oxydé 
sulphuré  jaune 


ArsenicblQthe     . 

Arsenicdanz 

Arsenikkies 

Arseniksiiber     - 

Arsenikspiesglanz 

Arsenicwismuth 

Atacamit     . 

Automolit 

Azotomous  antimony- 

glance  -  -  -  166 
A.rsenical  py rites  102»  182 
Iron-ore  464 

Kouphone-spar  321 

Lead-baryte         -         €22 
Triphane-spar     -        340 


153 
638 

84 
150 
155 
152 

90 

155 

105 

98 

541 

180 

rouge  179 
541 

4,  106 
101 
105 

4,  106 
104 
637 
237 


C7» 


B 


Baryte  carbonatée  -  497 

sulphatée  -  593 

Berg-buttcr         -  -  6l8 

Bergcork            •  -  412. 

Bergholz  .         -  -  412 

Bergkristall        -  -  242 

Bergmilch          -  -  512 

Bergseife             -  -  320 

Beríl          ...  447 

Bernstein  -         -  -  643 

Berihierit            -  -  164 

Bildstein    -         -  -  378 

Bbmuth  natif    -  -  83 

oxydó  .  206 

sulphur6  1 46 

plumbo  cupriférc  147 

Bismuthic  silver  -  156 

Bitterspath         -  -  521 

Bitume  clastique  -  465 
Bituminoser  Mergelschie- 

fer          •  •      .  516 

Bituminoscs  Holz  .  641 

Bittersalz .         .  .  613 

Black  Wad  214 

Blaltcrzeolith     .  .  335 

Blattriger  Antliophyllit  419 

Biaubleierz        .  .  144 

Blaueisenerde  .  564 

Blaueisenstein    .  .  295 

Blauspath            .  .  572 

Bleifahierz         •  .  173 

Bleiglanz            ^  140 

Bleigummi         .  .  238 

Bieimulm           «  145 

Bleiniere  552 

Bleischweif       .  145 

«Bleivitriol  620 

Blende               •  .  121 

Blendiger  Fahlglanz  .  172 

Bog  Iron-ore  227 

Bohnerz             .  »  225 

Bol  320 


Boiirnonít 
Brachytipous  Kalk 
Parachrose- 
Brandscbiefer     . 
Braun-BIeierz    . 
Brauneisenstein 
Brauneisenrahm 
Brauoit 
Braunkohle 
Brau  n-Mánakerz 
Éraupspath 
Braunsteinblende 
Braunsteinldesel 
Breunnerit 
Brongniartia 
Bronzit 
Buntkupfererz 
Bustamite 
Byssoiith 

O 
Carneol 
Cffilestin 
Ceraunit 
Cerererz 
Cerin 

Ccrium  oxydé  9ÍUceux 
rouge 

siliceux  noir    . 
Chabasie 
Chamoisit 
Charcoal,  mineral, 


165 
-baloide  520 
baryte  525 
312 
48j3 
217 
215 
189 
641 
467 
527 
6,121 
435 
590 
611 
419 
137 
291 
411 


263 
599 
81 
£92 
436 

292 
438 
324 
444 
110 


Chaux  anhydro-sulphatée  603 

boratee  siliceuse  489 

carbonatée        .  501 

rarbonatee  magné- 

sifére     .         .  .  520 

fluatée     .         .  577 

phosphatée       .  558 

sulphatée  .  Wí 

Chlorit      ...  380 

Chloromelan  414 

ChromeisenateÍQ  «  481 

Chromoker  4BI 


673 


Claystone  313 

Cobalt  arseniaté  527 

arsenical           .  101 

gris           .         .  183 

oxidé  noir        .  201 

Cobalt-BIeierz    .  Ii4 

Cobalt-Kies        .         .  133 

Cobaltíc  L«ead-g]ance  •  tl4 

Coppér,   octahedral  82 

Cupper  black     .         .  204 

Cordierít             .         ,  439 

Corindón  granulaíre   .  233 

harmophane  232 

hyalin  229 
Cuivre  arseniaté  554,  555,  557 

carbonate  bleu  536 

vert  534 

dioptase            .  296 

gris  antimonifére  170 

arsenifére  171 

hjdrosiliceux  297 

muríate             .     .  637 

natif       .          .  82 

oxydulé           ,  203 
phosphaté         569,  570 

pyriteux          .  138 

hepatique  1-37 

Cuirre  selenié  argental  1 16 

sulphaté  619 

sulphuré          ,  134 

Cupreous  bismath  148 
Gupreous  sulphaté  of  Lead  621 

Cymophane  450 


D 


Datolith 
Demant 
Demantspath 
Biallage  metalloidc 

verte 
Biaspore 

Biatomous  Kouphone-spar 
Biatomous  Schiller-spar 


488 
107 
232 
419 
360 
239 
336 
419 


Diopsid  392 

Dioptase  sc6 

Bjploit  365 

Diprismatic  Copper-glance  1 65 

Hal-baryte  49Í 

Iron-ore  413 

Lead-baryte  531 

Olive  malachite  570 

Lirokon  malachite       543 

Dipyre  363 

Disthene  304 

Dodecahedral  Azure-spar    628 

Conindum  234, 236 

Garnet  428 

Garnet-blende  1 22 

Iron-ore  2*;0 

£ouphone-spar  630 

Mercury  •  86 

Dolomit    -  620 

Dystom-spath  488 


E 


Ecume  de  mer  281 

Egeran  424 

Eisenglanz  193 

Eisengl  immer  1 95 

Eisenkiesel  251 

Eisen-kies,  weich  131 

Eisenniere  225 
Eisenpechérz  546,  566 
Eisenschüssig  Kupfergrün  299 

Eisensinter  546 

Eisenvitríol  616 

Eisspath  345 

Eisenrahm,  brauner  215 

rother  196 

ElSolit  366 

Emeraude  445 
Empyrodoxer  Quarz  369,  372, 
373 

Endellione  1 65 

Epidote  421 

Erbsenstein  507 


4Q 


074 


brauner 
Erdkobait,  gelber 
Erd»] 
Erclpech 
Esniarkit 
E^onite 
Etain  oxydé 
sulphuré 

Euclase 

Eudialite 

Eukairit 


549 

549 

646 

64» 

489 

426 

208 

149 

449 

457 

116 


Flockenerz 

Fbs 

Franklinite 
Fraueneis 
FuUer's  earth 


63 1 
577 

607 
318 


G 


360 
455 
140 
287,  529 
591 


Fahlerz 
Faseriiesel 
Faserkohlft 
Faserzeolith 
Fassait    . 
FederalauQ 
Fed^rsalz 
Feldspath  apyrc 

argiliforme 

bleu 
dichler 
Fer  arseniaté 
arsenical 
chromaté 
hepatique 
muríate 

natif  ■     ^ 

oligiste 
oxydé 

oxyde  carbonató 
oxyde  resinite 
oxydule 
phosphaté 
sulphate 
sulphuré  blanc 

ferrifcre 

Per  titané 
Feuerstein 
Fibrolíte 


Flexible  sulphuret  of  silver  150 


Gabronit 
Gadolinit 
Galena 
Galmei 
Gas  hepatique 
Gay-Lussit 
169     Gediegen  Arsenik 
307  Eiaen 

lio  Gold 

326  Kupfer 

394  Paladium 

6ig  PlaÜD 

51  g  Quecksüber 

368  Silber 

310  Sil  van 

572  Spiesglas 

357  Wismuth 

545      Gehlenit 
181      Gekrbstein 
481      Gelb-Bleierz 
£17      Gelberde 
415      Gelbeisenerz 

80     Gelb-Mánakerz 

193  *  Gelbspatii 

^17     Gemeiner  Granat 

525  Kieselschiefer      256 

546     '  Schwefelkies        12« 

199     Gibbsite 

563      Gieseckite 

616      Gillingit 

lá7     Giobertite 

132      Gismondia 

462     Glanzarsenik-kies 

258      Glanzkobold 

307     Glanzkohle 

Glanzmanganerz 


497 
98 
80 
89 
82 
86 
87 
85 
84 

91 

96 

83 

4S6 

605 

479 

319 

618 

468 

520 

432 


239 

35,  38? 

299 
519 
539 

105, 182 
18S 

lio 

213 


679 


i 


Qlaaerz 

150 

Glance-blcude 

121 

Glaskopfy  brauner 

£18 

Go]d 

89 

rother 

198 

Iron-pyrites 

126 

Glauberite 

611 

Kouphone-spar 

330 

Gliminer 

383 

Lead-glance 

140 

Gdthite 

919 

Lirokone-malachite 

545 

Grammatite 

417 

Pearl-kerate 

638 

Graphit 

118 

Rock-salt 

632 

Grauer  Braunsteio 

190 

Silver 

84 

Graugültigerz 

173 

Silver-glance 

150 

Omuspeiskobolt 

100 

Hiazinth 

301 

Grauapiesglaaerz 

160 

Hisingerit 

292 

Grenat 

428 

Hoblspath 

303 

Grenatite 

444 

Holzopal 

273 

Grossular 

433 

Holzstein 

£58 

Grün-Bleierz^ 

568 

HoniffsteÍD 
Homblei 

641 

Grünerde 

382 

^6 

Gurhoñan] 

523 

Hornblende 

400 

Gyps 

607 

Hornerz 

638 

Hornstein 

257 

H 

Humboldtine 

652 

Hyalit 

«75 

Haar-kies 

134 

Hydrargure  d'argent 

86 

Halbopal 

272 

Hydrocthion-saüre    . 

591 

Harmotome 

337 

Hyperstene 

420 

Hausmannite                  13 

,  188 

Haüyne- 

629 

I 

Heliotrop 

264 

Helvin 

451 

Icthyophthalm 

351 

Hemiprismatíc  Augite- 

Ilvait 

413 

spar                  400,  40 j 

1,  407 

Indianite 

359 

Habroneme-malachite  534 

lolith 

•^439 

Hal-baryte 

499 

Iserin 

46^ 

Kouphone-spar 

335 

Lead-baryte 

48)9 

J 

Natron-salt 

495 

Ruby-blende 

177 

Jade  néphrétique 

440 

Schiller-spar 

419 

Jaipesonit 

163 

Sulphur 

179 

Jaspia 

255 

Tale-mica 

383 

Jayet 

649 

Vitriol-salt 

616 

Hepatic  Cinnabar 

139 

K 

Heulandíte 

335 

Hezabedral  CobaHrpyrite»  183     Kalamit 


404 


676 


Kalksintér  • 

Kalkspath 

KalLstoin 

Kalktuíf 

Kaizedon 

Kammkies 

KaneelsteÍQ 

K^rinlhin 

Karneol 

Karpholith 

Katzenauge 

Keuper 

Kieselschiefer 

Kicselsinter 

Kieseltuflf 

Klebschiefer 

K^ingsteia 

Kohalt-blüthe 

Kobalt  Vitriol  . 

Kokkolith 

Kolophoneisenerz 

Korniger  Strahlstein 

Kornisches  Zinnerz 

Kornit 

Korund 

Kraüterschiefer 

Kreide 

Kreutzsteiii 

KrLsoberü 

ErisoHth 

Krisopras 

KryoHth 

Kupferblendc 

Kupferglanz 

Kupfergiimmer 

Kupfergrün 

Kupferindíg  * 

Kupferkies 

Kupferlasur 

Kupfernickel 

Kupfersammterz 

Kupferschaum 

KupferscKmaragd 

Kupfer9chwSrze 


506 

Kupfer  Vitriol 

619 

5Ó1 

Kup(erwisinuüier2( 

148 

509 

Kyanit 

304 

508 

261 

L 

129 

426 

Labradorite 

356 

403 

Laaioníte 

279 

263 

Lasursteín 

623 

442 

Latialite 

629 

251 

Laiimonite 

336 

603 

Lave  viti^use  obsidienne 

S72 

256 

LazuHte 

572 

250 

Leberkíes 

129 

250 

Leelíte 

3(0 

277 

Lebm  ó  Letten 

309 

347 

Lepidokrokit 

217 

547 

Leucit 

354 

620 

Lias  (caliza  de  capas) 

226 

393 

Lievrit 

413 

546 

Limonit 

227 

360 

Linsenerz 

554 

210 

Lithomarge 

316 

278 

Lomonit 

336 

229 

■                                                           * 

31t 

M 

510 

337 

Macle 

303 

450 

M«icrotypous  Lime-baloide  520 

416 

Macrotypous  Parachroae- 

265 

baryte 

524 

58¿ 

Madreporiie 

514 

171 

Magnésie  boratée 

487 

134 

carbonatée 

519 

554 

sulpbaiée 

613 

297 

Magnesite 

519 

137 

Magnet-Eisenstein 

199 

138 

Magnetíscher  Eisensand 

462 

536 

Magnetkies 

131 

99 

Malachite 

5M 

536 

Malacolite 

391 

533 

M ának  Eisenstein 

465 

296 

Manganblende 

121 

204 

Mang^iisese  oxydé 

190 

«77 


'          carbonaté  524 

hydrate  113 

phoaphaté  566 

sulphuré  1 2 1 

IVIanganglanz  121 

Mangankiesel  289 

Alanganschaum  2 1 5 

Manganese-spar  397 

Margarit  339 

Martial  arseDÍatc  of  copper  543 

Maskagnin  6 1 3 

Meerschaum  281 

Meionite  363 

Melanglanz  153 

Mellite  661 

Menachanite  463 

Menac  Eisensteiix  465 

Menilite  275 

Menaige  *S06 

Mercure  argental  86 

muríate  639 

natif  85 

sulphuré  1 56 

Mercury,  fluid  85 

Mergel  515 

Mesotype  326 

Mesotype  épointée  322 

Meteofeiscn  80 

Miargyrít  177 

Miemit  522 

Milchquarz  245 

Mineralísche  Holzkohle      110 

Mispickel  181 

Molybdánsilber  5,  92 

Molybdéne  sulphuré  178 

Mondstein  344 

Morasterz            -m  22T 

Muriazit  v^^     603 

Muricalcite  '^^^121 

Mussite  392 


N 


Nacrite 


375 


Nadeleísenerz  220 

N^delerz  147 

Nagyagerz  93 

Natt^e  Magnesia  212 

Nati  ve  Nickel  134 

Natrón  Spodumen  354 

Natürlicher  Alaun  623 

Salmíac  635 

Salpetcr  589 

Schwefel  1 1 8 

Natürliches  Amalgam  86 

Bittersalz  613 

Glaubersalz  592 

Mineral  Alkali  495 

Needle-ore  147 

^epheline  365 

Nephrit  440 

Nickel  arseniaté  550 

Nickel  arsénica]  99 

Niekelglanz  134 

Nickeloker  550 

Nickelschw&rze  £05 

N  í  ckelspiesglanzerá  1 64 

Nigrine  464 


O 


Obsidian  373 

Octaedrit  46Q 

Octahedral  Alum-aalt  623 

Ammoniac-saH  635 

Arsenic-acid       Mi 

Bismuth  83 

•  Chrome-ore        481 

Cobait  pyrites   101 

Copper-oro         203 

Copper-pyrites  137 

Corundum  2S7 

Diamond  107 

^luor-haloide     577  - 

Ir  JlUore  199 

Iron  ^     "  "  vJ?? 

Oligoklafl  sSi 

Olivenerz  566,  570^ 


': 


678 


OliveniUí^ 

555, 

,  55r 

Plomb  carbonaté 

53 1 

Olivin 

416 

chromaté 

48B 

Orthose 

\ 

348 

hydro-aluminé 

2f^8 

Omphazit 

595 

molibdaté 

4rs 

^p»^  . 

269 

oxidé  rouge 

206 

Or  natif 

- 

89 

phosphate        483» 

56S 

Osmium  Iridiuní 

88 

sulphaté 

6«0 

Oxalate  de  fer 

651 

1 

aulphuré 

140 

antimonifére 

!  1^*5 

P 

Polierschiefer 
Porcellanerde 

»75 
310 

Paranthine 

362 

Porcellánjaspis 

254 

Paratomous'  Augíte*spar 

390 

Polybasit 

154 

Kouphone-spar 

337 

Potasse  nitratóe 

589 

« 

Lime-haloide 

527 

Prasem 

249 

Paulit 

420 

Prehnit 

340 

Pecherz 

207 

Prísmalic  Andalusite 

S68 

Pechstein 

• 

373 

Antínlony 

97 

Peliom 

433 

A  n  t  i  mon  y-ba  py  t< 

í474 

Peridot 

416 

Antimony-glaoce    95 

Peritomous  Anlimony- 

Arseniate   of  copper. 

g^ance 

m 

152 

oblique 

557 

Hal-bapyte 

499 

Arsénica]  pyri  tes  181 

Lead-baryte 

635 

Aufl;ite*spar 

279 

Ruby-blende 

156 

Axinite 

493 

Titanium-ore 

457 

Azure^malachite 

536 

Perlglimmer 

339 

Azure-spar 

572 

Perlstein 

369 

Bísmuth-glance 

146 

Petalit 

352 

Boracic-acid 

486 

Petrosilex 

% 

357 

Borax-sait 

4S6 

Phisalit  V. 

Topaz. 

Brithyne-salt 

611 

Phonolhh 

347 

Cerium-ore 

438 

Phosphor  ] 

Kupferera 

569 

Cobalt-mica 

547 

Phosphorsaüre  Yttererde 

56S 

Copper-glance 

134 

Piemontesischer  Braun9tein42^ 

Gorqndum 

450 

Piknit 

585 

Cryone-haloide  • 
C«?^l¡te 

583 

Pikrolith 

286 

416 

Pikrosmin 

409 

— **Disthene-spar 

304 

Pinít 

r 

--**¥< 

^  _jsf^ '       Dystome-spar 

488 

Piretiait 

• 

434 

Emerald 

449 

Pirop 

-^    > 

429 

Emerald-malachite  - 

Pisi^t 

« 

422 

553 

¿*)eonaste 

fiS6 

Epsom-salt 

6ia 

Plomb  arsenió 

551 

Euclor-mica 

53? 

67» 


Feld-spar,  ^42 

Gadolioite  453 

Garnet  426 

Glauber-salt  592 

Oypsum-haloide  603 
Habroneme-mala- 

chite  569 

Hal-baryte  593 

IroD-mica  563^ 

IroD-ore  217 

Iron-pyrites  s  Í27 
Kouphone-spar^  326 
Lead-baryte  *  620 
Lime-haloide  51 T 
Lirokone-malachite 

554 

Melan-glance  153 

Natron-salt  496 

Níckel-pyrites  99 

Nitre-salt  5S9 

Olive-malachite  555 

Pojbaline-spar  352 

Purple-blende  475 

Quartz  439 

Schelium-ore  477 

Schiller-spar  437 

Sulphur  118 

Taic-míca  375 

Tantalum-ore  472 
Tellurium-glance    93 

Titaníum-ore  467 

Topaz  536 

Tríphane-spar  353 

Vitriol-sait  615 

Zinc-baryte  287 

Zinc-ore  192 
Prismatoidal  Antimony-glance 

160 

Augite-spar  421 

Azure-spar  572 
Copper-glancel  56 

Garnet  444 
Gypaum-haloide 
607 


Hal-baryte       599 
Eouphone-spar 

333 
Manganese-ore 

190 

Scbiller-spar  420 

Sulphur  180 

Proustite  y.  Lichtes  Rothgilti- 

gerz  176 

Pyrallolite  283 

Pyramidal  Copper-py rites  138 

Euclor-mica         575 

Feld-spar  360 

Garnet  424 

Kouphone-spar    322 

Lead-baryte        479 

Manganese-ore    1 88 

Melichrone-resin 

651 
Pearl-kerate        639 
Scheelium-baryte 

476 

Tin-ore  208 

Titán  ium-ore      460 

Zircon  300 

Pyrgom  '  394 

Pyrochlor  466 

Pyroxene  1591 

Pyrrosidcrit  219 


Q 

Quartz  agathe 

hyalin 

jaspe 

nectique 
Quecksilber  Hornerz 
Lebererz 


'261 
242 
255 
267 
639 
139 


Raseneisenstein 
Rauschgelb,  gelbes 
rotheís 


C27 
180 
179 


680 


Rautenspath  52 1 

Red  Iron-ore  196 

Rhatizit  306 

Rhodonit  289 

Rhombohedral  Alum-haloide 

625 
Antimony       96 
Corundum     229 
Emerald        445 
Emerald-mala- 

chite  296 

Euclor-mica  554 
Feld-«par  365 
Fluor-haloide 

558 
Graphite-mica 

113 
Iron-óre         193 
Iron-py  rites  131 
Kouphone-spar 

324 
Lead-baryte  5GS 
Lime-haloide 

501 
Molibdena- 

glancc        177 

Pcarl-mica    339 

Quartz  240 

R«by-blendcl74 

Tale-mica      883 

Tourmaline  490 

Zinc-baryte  529 

Ro^enstein  507 

Rothel  222 

Roth-Bleierz  482 

Kupfererz  203 

Rotheisensteiii  196 

Rother-Braunstein  524 

Rother-Erdkobold  548 

Rothgilti^erz  174,  176 

Rothkupfererz  203 

Rothspiesglaserz  475 

Rubellite  491 

Kubin-blende  174 


Rubinglimmer 
Rutil 


219 
457 


Sahlite  39 1 

Salamstein  234 

Salzkupfererz  637 

Saphir  229 

Saphirin  443 

Sassoline  486 

Saülenschwerspath  595 

Scapoliti  561 

Schaalstein  279 

Schabasit  324 

Schaumkaik  51 1 

Schaumgypa  6 1 1 

Scheclbleispath  479 

Schéelin  calcaire  476 

ferruginé  477 

Schieferthon  31 1 

Schilfglascrz          •  152 

Schiiiei*8teia  419 

Schmaragd  445 

Schmelzstein  363 

Schmirgel  233 

Schorl  492 

Schrifterz  96 
^huppig-fasriger  Brauneisen- 

stein  217 

Schwarz-Bleierz  533 

Schwarz-Eisenstein  187 

Schwarzer-Braunstein  i  88 

Schwarzerz  170 
Schwarzer-Erdkobold      .  2ül 

Schwarzgikigerz  170 

Schwarzkohle  649 

Schwarzspiesglas^rz  165 

Schvvefelkies  126 

Schwcfel,  natürlicher  118 

Schwerspath  593 

Schwerstein  476 

Schwimstein  267 

Seifenatein  441 


681 


Selenbíei 

Selenbleikupfer 

Selenkupfer 

Selenkupferbiei 

Serpentín 

Sidcroschisolit 

Silberkupferglanz 

Silberphyllin-glanz 

Silberreícher  Fahlglans 

Sin  imán  ite 

Skapolith 

Skorodite 

Smaragd 

Smaragflit 

Soapstone 

Sommit 

Soude  boratée 

carbonatée 

muriatée 

sulphatee 
Soufre 
Spargelatein 
Spárkíes 
Spath  en  Tables 
Spatheíaenatein 
S|;>eck8iein 
Spciskobalt,  faseriger 
SphSrosiderit 
SphMruiit 
Sphene 

Spiegelwiamuth-glanz 
Spiesglaa^Silber 
SpineTl 

Spinelie  zincifére 
Spodumen 
Spreustein 
Spitklglaserz 
Stftngelkobalt 
StMigenkohle 
Stangenopath 
Staurotide 
Steinmark 
Steinaalz 
Sterobergii 


5, 


114 
115 
116 
115 
286 
293 
155 
5 
168 
306 
361 
543 
445 
360 
441 
365 
486 
495 
632 
592 
118 
559 
128 
279 
525 
280 
102 
525 
370 
467 
92 
97 
2d4 
237 
953 
960 
153 
103 
112 
597 
444 
316 
632 
151 


Stilbite  33S 

Stilpnomelan  293 

Stilpnosiderit  220 

Stiukstein  512 

Strahl^z  557 

Strahlkiea  127 

Strahliger  Antophyllit  437 

Strahlstein  405 

Strablzeolith  333 

Strohstein  442 

Stromnit  501 

Strontíane  carbonatée  499 

sulphatée  599 

Succin  643. 
Sulphato^arbonateofLead  621. 

Sulphato-tricarbonate  of  Lead 
622 

Suiphuret  of  Cobait  139 

Sulphuret  of  zinc  121 

Sumpferz  227.' 


Tale  37* 

Tale  zoographique  3Bf¿ 

Talkschiefer  37Í 

Tantalit  471 

Tantale  oxidé  yttrifére  469 

Telesie  229 

Tellurblei  656 

Tellure  natíf  91 

auro-argentif¿re  95 

plombifére  93. 
Tellurium-fflance,  prÍ8matic9S 

Tellurium,  liexahedral  9t- 

Tellnrium  native  91 

Tellursilber  656* 

Tennantit  171 

Teaselite  321 

Tetartín  348 
Tetarlo  priamatie  Vitriol^aalt 

619 

Tetrahedral  Boracita  487. 


68S 


tUopper-gl  ince    169 
Garnet  451 

Thoneisenstein  221 

Thonstein  3*3 

Tin-pyrites  •     149 

Titane  Anatase  460 

Titaneisenerz  462 

Titane  oxydé  .458 

siliceo-calcaire  467 

TSpferthon  307 

Topaz  586 

Topfstein  377 

Trapezoidal  Kouphone-spar 

354 
Tráubenblei 
Tríklasit 
Tripe! 

Triphan-spath 
Triplit 
Trena 

Tungstate  of  Lead 
Turmalin 


Vauquelinit 

Vesuvian 

Vivianite 


485 
424 

563 


552 
389 
268 
353 
566 
4''6 
479 
490 


U 


Umber  216 

Uncleavable  Cerium-ore  292 
üncleavable  Manganese-ore 

187 
üncleavable  Staphyline-mala- 

chite  297 

üncleavable  Uranium-ore  207 

Urane  oxydé  229. 

oxydulé  207 

üran-glimmer  575 

üran-pecherz  2 1 7 

üran-vitriol  627 

Ürao  496 


W 


Wad 

Walkerde 

Wasserblei 

Wawellite 

Weissgiltigerz 

Weisskupfererz 

Weissbleierz 

Weis-Spiesglaserz 

Weisser  Speiskobold 

Weisserz 

Weissilvanerz 

Wernerite 

Wiesenerz 

Wismuth-blende 

Wismuth-glance 

Wismuth-kobalterz 

Wismuth-oker 

Wismuth-silber 

Witherite 

Wolfram 

WoUastonit 

Wundererde 

Würfelerz 

Würfelspath 


Yellow  Gold-glance 
Yellow  Telluríum 
Yenite 

Ytrocolumbite 
Yttro-tantelite 


214 
318 
178 
571 
167 
105 
531 
474 
101 
183 
94 

360 
22$ 
539 
146 
6-3 
206 
156 
497 
477 
279 
317 
545 
605 


94 

94 

413 

469 

4«9 


Variolite 


358     Zeichnenachiefer 


SU 


V 


688 


Zeílanit 

236 

Zinkies 

149 

Zellkiefl 

130 

Zinkspath 

529 

Zeolith 

335 

Zinkvitriol  - 

615 

Zinc  carbonaté 

529 

Zinnober 

156 

oxydi*  silicifére 

287 

Zinnstein 

208 

sulphaté 

615 

Zircon 

dOO 

sulphuré 

122 

Zoisit 

421 

Zinkenit 

163 

Zünderens 

475 

CORRECCIONES  T  ADICIONES. 

Pag.  9  fin.  1  siendo  »  el  truncamiento  de  la  arista  aguda  añádate  del  prianuu 
10  al  margin  Cobre  gris  arsenical  léate  cobre  gris. 
I.")  lin»  13  del  margen,  Bracshitipa  léate  Rrachitipa. 
30  9  de  abajo^dice  P.  de  3, 5  á  \  7,  léau  P.  de  3»  9  á  3.  1. 

37        14  de  abajo  dice:  j  la  fresca,  lustrosa,  yerde  y  ble^  hojosa  7. 
'  Es  exacto  mas  no  en  la  bomblenda*  sino  en  la  piedra  radiante  á 
la  cual  debe  agregarse. 

58  21  dice:  no  lo  conozco,  añádate  sino  es  la  polToriUa  de  niquelo^ 
•  como  lo  es  en  efecto.  "• 

59  9  dicet  Pirámide  rombal  aguda,  léate  Pirámide  rombal  obtusa. 
63          5  de  abajo  dicet  de  las  aristas,  léute  de  )as  esquinas. 

93  8  dice  en  unos  ejemplares*.  Textura  hojosa  perfecta  axótóma,  J 

en  otros,  ó  de  crucero  perpemHcular;  y  debe  decir.  Textura  ho- 
josa perfecta  de  crucero  axótomo  6  perpendicular. 
138  7  de  abajo  bárfete  M  M  de  10^  3'  y  73?  58  &c.  hasU  el  punto, 

perqué  este  modo  de  concebir  el  prisma' no  conTiene  co%la  fi- 
gura, que  parece  mas  natuial. 
136       última  Kn.  dice:  con  por  otros,  léate  por  otros  con* 
199  4  bárrete  I.  Común.  • 

363         9  junto  á  Pensihrania  léate  junto  á  Easton  en  PensilTania. 
9^3        30  piedra  apartada,  léate  esferoliu  ó  equinolita. 
553  7  dice  agua  30,  léaee  agua  10. 

Loa  demoi  se  aupUea  al  lector  que  las  corrija. 
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